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91  e  u  c  r 

uni>  $an1>Mtü. 

S3crüc£fid^tigun3  bcv  neuepcnerfm&ungem 

herausgegeben 

ton 

einer  ©efrilftyaft  t>on  Äünjllern,  Sinologen  unt> 
^rofefliomfien. 

2R  i  t  fielen  Abbildungen, 


23itali3,  Eefytbudj  ber  gefammtfn  gärbetew 


SScttnat,  1§40, 

{Diudi  eit^o^tap^ic  unbSftrtag  ton  85«n^-gr#  JBofflt* 


Dr.  3*  93.  VBitam, 

$>*offfför  ber  ted)nifd)en  Cremte,  SOZitglieb  meuteret  Obernien  unb  gelegten 
föcfeUfctyaften,  bittet  ber  Äonigltd)  ^ransüiifd^cn  Gfjrenlegicn, 

8  t  %  %  $  *  i*  dp 

ber 

0<?f<»mmt<?tt  /arbmt 

auf  SSSolle,  ©eibe,  Semen,  $anf  unb 
SSaumwolle* 

SRebfi  einem  2Cnhange 

übet  &attnn:&vu&etcu 


9?a$  bem  granjöfifc&en. 

SDlit  angemefifener  2Cu$wahl  unb  Ebänberungcn  für  bas 
SSebürfntjj  beutfeher  gärber,  (Solortften  unb  gabrifanten  fr« 
bearbeitet  unb  mit  fcf)r  fielen  eigenen  3ufä§en  üerfehen. 


33ierteA  forgfältig  retnbirte,  t  mit  ^Beibehaltung 
unb  ©idjfctun^  bfi  ^am»^S7enn erf^^n,  Dr.  J^,  2;n^f 
fd)en  VnMJi^/'^ctgaiaha-jchen  'Öeibe'rfvrur. gen. 
noch Te^'^er Jnefjtftrünb  ririrfren'iie^üefren  törfCs  ' 
bedungen  bereicherte  Auflage, 

:  bearbeitet   '  ' 14 ':'  :  :  . 

ccn 


SKtt  4  neu  I)injugcf ommenen  1 1 o 9 r ap t) t r t en  Eiuarttafeln. 


aSctmat,  1840. 

2>ru<t,  Cityogtapfyie  unb  Sktlaa  eon  SSemf).  gtiebr.  SSoigt, 

Mal  1%  fäTb-ertt 


£)ie  gegenwärtige  4te  Auflage  biefeS  SßcrFä 
iji  burd)  ben  §leig  beS  legten  £errn  v£)erau3ge~ 
ber§  Dr.  G&.  ©cfjmibt  ju  ber  Stdrfe  uon  53£ 
Sßogen  gebieten,  alfo  feit  ber  britten  Auflage  aber* 
malS  um  11^  Sogen  unb  burd?  bie  btefeS  9)?al 
ganj  neu  fyinjugefommenen  4  £luarttafeln  t>ermel;rt 
unb  biefeS  Säxxd)  baburd?  rooM  unjlreitig  ju  einem 
ber-  MÜjiänbigfien  unb  jeitgemdpejlen  2ef)rbüd)er  ber 
gdrbefunji  erhoben  Horben.  Sßenn  man  biefeS  be^ 
rücf ftcijtigt ,  fo  wirb  man  bie  6rf)6^ung  beö  ^reifes 
Don  2  9M;h\  auf  2\  Rt&lr.  nur  f)öcbjl  billig  ftnben 
fonnen. 


2$  o  r  v  c  b  c 

be§  SJerfafferS. 


Weber  anbcre  ©efcf>dftc  bc§  2eben§  Sid)t  Derbreiten 
unb  il)ren  ©ang  benötigen,  orbnen  unb  leiten,  fte 
t>en)olIfommnen,  iji  t>er  erhabene  23orjug  b*r  SBifc 
fenfcbaften.  23ornehmlicb  ijl  ben  fünften  jur  jroecf; 
mäßigen  Ausübung  unb  23ert>oÜfommnung  tt>re  ^err; 
fcbaft  unentbehrlich  £)ie  ^Beobachtung  ber  (Sreigs 
ntffe,  bie  93ergleicbung  unb  Einführung  auf  einen 
gcmeinfamen  ©runb,  rooburd)  eine  übereinjlimmenbe 
JS&eorie  hervorgebracht  wirb,  üerfcbafft  großen  9?ujs 
jen:  u>eit  großem  aber  bie  2fnu>enbung  ber  ©runbs 
f%  unb  ba$  9?acbbenfen  über  bie  Ausführung  uns 
ternommener  Sßerfe, 

Söenn  in  biefer  #inftcf)t  alle  2Biffenfcbaften  auf 
bie  allgemeine  (Srfenntlichfeit  wefentlicbe  Anfprüche 
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haben,  fo  wirb  9ftemanb  bet  ßbemie  ihre  fejl  ge* 
grünbeterr  Siechte  auf  biefclbe  abfprecbcn.  fruchtbar 
an  Quellen  unb  SRttteln,  leitet  fie  täglich  ben  SDJa- 
mifafturen ,  ben  Äunftlcrn,  ben  ^anbwerfcrn  unb 
allen  betriebfamen  Älaffcn  neue  £)ienjte;  jeben  Sag 
liefert  fte  für  bie  SSeburfniffc  ber  ©efeüfcf)aft  wich* 
tige  unb  nüfclicbe  (Sntbecfungen  unb  (Srfmbungen, 
ober  entwicfelt  ben  Äeim  berfelben. 

Unter  allen  2fnwenbungen  aber,  welche  oon  ber 
kernte  in  ben  Äunfien  gemalt  werben  fonnen,  fyat 
feine  einen  fo  weiten  Umfang,  wie  ba§  Verfahren 
ber  gdrbcfunjl  nach  ben  ©runbfdfeen  berfelben;  ja 
feitbem  fte  tiefen  Styeil  ber  S3etriebfamfeit  mit  ihrem 
Siebt  erleuchtet  \)atf  tterbient  erjl  bie  gdrberei  ben 
tarnen  einer  Äunft. 

£>enn  eine  jebe  Äunfi  iji  nur  in  fofern  eine 
Äunji,  als  fie  auf  fejie  ©runbfdfce  gebaut  ifi,  biet- 
benbe  ©efefce  befolgt  unb  eine  Srbnung  beS  S3er^ 
faf)ren§  beftfct,  beren  Erfolg  t>on  bem  ßtgenftnn  tb 
mr  erübten  gerttgfeit  unabhängig  ifl.  ein  wahrer 
Äünfiler  nimmt  feinen  ©ang  nicht  aufS  ©eratbewol)!; 
er  folgt  nicht  bem  erjten  SBege,  ber  fieb  ihm  geigt: 
fonbern  er  beobachtet  unb  forfebt  ben  (Sreigniffen  nach; 
er  nimmt  bie  Erfahrung  jum  gübrer;  er  bringt  forgs 
faltig  alle  Umfldnbe,  bie  auf  feine  Arbeiten  Hinflug 
haben  fonnen,  in  2fnfcblag  unb  weiß  bie  9tefultate 
vorher,  weil  fte  nothwenbige  Solgen  ber  Littel  ftnb, 
welche  fein  geller  23erjianb  unb  feine  uberlegte  2Baf;l 
ihm  eingaben. 

Unter  allen  Äünfien,  welche  tag  weite  9?etd) 
bc§  (SrwerbfleißeS  augmachen,  ift  feine,  beren  Theo- 
rie unb  Praxis  mit  größeren  Sd^wierigfeiten  üerbun* 
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ben  ifl  unb  folglich  einen  großem  Umfang  t>on  Äennfc 
niffen  erfordert,  alö  bie  gdrbefunfl. 

£)iefe  ^Behauptung  fann  nur  benen  fonberbar 
fcfjeinen,  welche,  etneä  oberflächlichen  Urteils  gewohnt, 
in  biefer  Ättnfi  nichts,  afö  mechanifcbe  Verrichtungen 
unb  grobe  Arbeiten  erblttfen,  bie  mehr  bie  Ttxme,  al3 
bie  Ärdfte  beS  ©eijle§  ju  üben  geeignet  ftnbj  wa§ 
eben  fo  Diel  ijl,  als  wenn  man  bie  erhabene  jtunjt 
ber  SKalerei  mit  bem  9?etben  ber  gwben,  bie  fie  ans 
wenbet,  unb  mit  ber  Verfertigung  ber  Seinwanb,  bie 
ihr  ^Pinfel  belebt,  t>erwecl;feln  wollte» 

SDbne  3weifel  tterbtent  in  ber  Färberei,  wie  in 
jeber  Äunjl,  bte  ^rairiS  große  Achtung,  unb  e$  ijl 
nicht  311  leugnen,  baß  fie  mannigfaltige  Vorteile 
unb  9lu(jen  oerfchafft:  welchen  (Srfolg  aber  würbe 
man  fich  oon  ihr  üerfprecben  fonnen,  wenn  fie  nicht 
auf  fefle  ©rünbe  fi'ch  jKt^tc  #  nid;t  burch  fixere  unb 
unüerdnberltche  Vorfchriften  geleitet  würbe?  £)l;ne 
bie  Sheorie  geht  bie  9>rari3  mit  ungewiffen,  wan* 
Ediben  ©dritten  unb  muß  beö  Sailens  immer  ges 
wdrtig  fepn.  3Me  2l;eorie  ijl  ber  ^PrajriS  baS,  waS 
baS  Sicht  ben  Tütgen  ijl;  baS,  waS  ber  ©eijl,  wel- 
cher begreift  unb  erft'nbet,  ber  Sftafchlne  ijl,  welche 
aufführt.  25ie  eine  befiehlt,  bie  anbere  gcljordbt; 
jene  bahnt  unb  erleuchtet  ben  2Beg,  btefe  begnügt 
fich,  ihn  bebachtfam  ju  turdjlaufen,  ohne  bie  film 
berniffe,  auf  welche  fie  (logt,  entfernen  ju  fonnen. 
9J?an  benfe  fid)  bie?)rajci6  oon  ber  Sheorie  getrennt: 
fo  ijl  bie  gdrbefunjl  üerfchwttnben ;  nid/tS  bleibt 
übrig,  alö  eine  buttffe  2fnwenbung  gefammelter  Er- 
fahrungen, ein  finbifcbeS  Umhertappen,  finnlofe  9te; 
cepte,  ungereimte  Verrichtungen  unb  ein  ldd;erlid;e§ 
Verfahren* 

*  1 
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.  ■  3ur  Seit  be§  2fltert|)um§  war  bic  garberet  le* 
biglidt)  au£  ber  (Srfabrung  gefcbopft  unb  auf  biefelbe 
gegrünbet  unb  würbe  nacb  Siegeln  ausgeübt;  welcbe 
barau§  allein  bergenommen  waren:  beetyalb  würbe 
fte  üon  ben  geifbollen  ©rieben  unb  üon  ben  jfoljen 
SJomern  unter  bie  niebrigen  ©efcbafte  gejdblt.  Sn 
unfern  Sagen  aber,  ba  Ü)r  bie  ßbemie  ibre  ©rünbe, 
ibre  2öirfrings>mittel  unb  tl>r  23erm6gen  gelteben,  ba 
fte,  ttornebmlicb  in  granfreicfc,  einen  boben  ©rab  ber 
33olIfommenbeit  erreicbt  M,  wirb  ein  jeber,  welcber 
barüber  nacbbenft,  xf>r  bie  2fcbtung  Rollen,  bie  fte 
üerbient,  unb  fte,  mit  Qt)apta[,  für  eine  ber  nüfeiicb* 
jien  unb  bewunberungSwürbigften  Äünjle,  erfennen, 
welcbe  jeben,  ber  mit  9?act)benfen  fte  treibt,  mit  eb* 
Um  ©tolj  erfüllen  muß* 

25enn  ijl  wol)l  eine  t>orl)anben,  welche  grünbli* 
cfyere  unb  mannigfaltigere  Äenntniffe  erforbert,  welcbe 
genauer  überbaute  unb  ftnnrekbere  3ufammenfe£uns 
gen  verlangt?  2Bie  febr  muß  man  feine  Sbeen  fam; 
mein,  bie  ©efe^e  ber  Statur  erforfcben  unb  überle- 
gen^ ebe  man  im  ©tanbift,  ben  Stoffen  bie  gar; 
ben,  welche  ibnen  einen  fo  großen  SBertb  geben,  balti 
bar  ju  ertbeilen !  SBelcfye  Äunfi  bietet  bem ,  ber  fte 
cuöübt,  eine  fcbwerer  ju  lofenbe  Aufgabe  bar,  al§ 
bie  gdrbung  ber  türfifcbrotl;en  garbe  auf  33aum; 
wolle,  ober  ber  i©ru<f  ber  Snbiennen?  ©ibt  e§  wol)l 
eine  einzige,  bcren  Arbeiten  eine  größere  £)rbnung, 
©enauigfeit  unb  ©cfyarfftnn  erforbert? 

@ö  gibt  fein  df)emifcf)e3  ^anbwerf,  wie  e§  me* 
c&anifd;e  Äünfte  gibt.  Sie  lederen  betürfen  nur 
einiger  ^Begriffe  t>on  geringem  Umfange;  eine  flcine 
3Cnjaf)l  wn  ©runbfdfcen ;   einzelne  unb  jerflreute 
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Äenntniffe  fonnen  jureicben.  2fber  in  ber  gdrberei 
tjl  aüii  oerbunben,  oÜe§  t>dngt  an  einander,  alle 
Steile  finb  Durcb  innige  unb  notbroenbtge  SBejiebuns 
gen  mit  ber  SBiffenfcbaft  verfettet,  bte  tl>r  jur  ©runb; 
läge  bient.  iDiefe  23ejiebungcn  entbecft  man  oft  nicbt 
efyer,  als  nad)  langen,  mübfamen  23erfucben;  unb  fie 
jeigcn  ftcb  nur  bcm,  ber,  fte  ju  ernennen,  geijltge  klu- 
gen beftgt. 

SBir  geben  ju,  baß  juroeilen  glücfticbe  3ufd(Ie 
bie  Arbeiten  ber  gdrbefunjt  leiten:  offenbar  aber  iji 
e£  nur  allein  bie  ßbemie,  welche  bie  Sßirfungcn  auf 
bie  Urfacben  jurücfjufübren,  bie  3itnge,  auS  rvcU 
eben  bie  Äettc  be3  jufdlligcn  SBcrfafyrenS  befielt ,  in 
einanber  ju  fcbließen,  fte  nad)  £>rbnung  ju  befdbrcU 
ben,  mit  ©etx>tgl)ctt  fefauffeüen,  juwetlcn  abjudnbern 
unb  auf  eine  geroiffe  @tnfad)l)eit  ju  bringen  vermag, 
bureb  bie  jebeSmal  3eit,  Arbeit  unb  Äojlcn  erfpart 
werben. 

£)ie  Swbefunjl  t()eilt  ftcf>  in  mehrere  3n>etge, 
welche  ffcb  aber  an  allgemeine  ©runbfage,  wie  an 
ben  gemeinfamen  ©tamm,  wieber  anfd;ließen.  2Mefe 
©runbfäge  grünben  ftd)  auf  Die  ©efefce  ber  @l)eniie; 
unb  il)re  Änwenbung  fegt  bie  Äenntnij*  einer  5J?enge 
von  SBirfungSmitteln  DorauS,  welcbe  oon  berfelben 
in  Sljdtigfeit  gefegt  werben  unb  feine  t>ortl)eill)aften 
SKefultate  fyenjorbrmgen  fonnen,  al§  unter  ben  Sja\u 
ben  berer,  welcbe  fl;re  @igenfd)aften  unb  ba£  fd;icf; 
liebe  33erfabren  ibrer  2(nwenbung  genau  fennen. 

@§  jeigt  aud)  bie  Erfahrung,  baß  alle  bie,  welche 
jur  Qxaxiß  ber  gdrberei  fid)  bringen,  ol;ne  einiger- 
maafen  mit  ben  ebemifeben  SBirfungSmitteln,  bie  fte 
anwenbet,  vertraut  ju  fepn,  mit  il;ren  Unternebmun- 
gen  febeitern  unb  in  23erad;tung  fallen,  weld;e  oft 
ibr  23erberben  nadb  ftd;  jiel;t. 
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£)iefe  flippe  ju  fcermeiben,  ijl  baä  einjige  WliU 
tel,  baß  bcr  gavber  jlet§  in  bem  fitste  wanbelt, 
welches  feinen  Schritten  unauf^orlict)  leuchten  foll. 
25ann  wirb  man  nicht  mehr  bie  auffallenden  unb 
wibrigen  9?egcl(oftgfeiten  fmben,  bie  man  ganj  be; 
quem  bem  3ufall,  ober  eingebilbeten,  nichtigen  Urfa- 
cfyen  beimeffen  fann,  bie  aber  ftcfyer  itjren  ttrfprung 
au£  ber  Unwijfenfyeit  unb  9Jid;tbefoIgung  ber  ©efe^e 
nehmen,  welche  ben  Äünfller  in  fetner  Arbeit  leiten 
füllen. 

©iefyt  man  ein  Verfahren  mel;rmal§  voteterfjcs 
len,  fo  fann  e3  fcielleid;t  gegeben ,  bag  m,an  bureb 
eigene  Ausführung  benfelben  3wecf  erreicht.  Tiber 
biefer  mafd)inenartige  (Srfolg  —  wenn  id)  mich  fo 
auSbrücfen  barf  —  ftnbct  nur  flatt  /  wenn  man  in 
Umjldnben  ftd;  beftnbet,  bie  jenen,  unter  welchen  man 
baffelbe  anwerben  fab/  ganj  gleich  ftnb,  unb  ber- 
felben  SöirfungSmittel,  beren  ©ebraud)  man  fennen 
lernte,  ftcfy  bebienen  fann.  SBenn  aber  frembe  Urfa* 
d)en,  beren  (Sinfluß  man  niebt  fennt,  ober  bie  man 
nicht  ttober  fab,  ben  Srfolg  oerdnbern,  fo  geratl;  ein 
folcfyer  gdrber  in  Verwirrung  unb  muß  an  ber  @r- 
reicfyung  feineö  3wecf3  oerjweifeln. 

SBeiß  man  hingegen  ben  Einfluß  ber  2uft,  be3 
SichtS  unb  be§  2ßdrmefl"op  ju  fdjdfcen,  bie  gute 
ober  fchlecbte  S3efd^affcnl;ett  be§  SSSajferö  ju  erfennen, 
bie  fehieflichen  SBtrfungSmtttel  ju  wählen,  oon  ihrer 
Äeditheit  ober  23erfdlfcbung,  oon  bem  ©rabe  ihrer 
chemifd;en  2Cnjiehung  unb  t>on  ber  ©tdrfe  ihrer  23ep 
binbung  ju  urteilen;  bat  man  bie  üftatur  unb  bie 
Cngenfcbaften  ber  gavbefloffe,  ba§  Verfahren,  fte 
au6jujiel)en  unb  entweber  unmittelbar,  ober  burd) 
S3ei£en  ju  bcfejfigcn,  crforfd;t ;  bann  beftnbet  man 
ft'cfr   in  feinem   oorfommenben  gall  im  £unfcln 
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ober  in  Ungewißheit.  35aS  ©Clingen  tjt  gewtg, 
weil  ber  ©rfotg  mit  ber  jlrengfien  ©enauigfeit  unb 
S3ejlirnmtl)cit  berechnet  ijt.  2Ba3  fjeute  gelingt,  baS 
gelingt  auch  morgen:  weil  man  aüe£  vorher  ffcf>t 
unb  forgfdltig  gegen  allcS  auf  ber  S)ut  iji,  waS  ben 
©ang  ber  Arbeit  binbem  unb  ben  (grfolg  berfelben 
oeranbern  1  ann. 

©oll  bie  ^3ra]ct§  ber  gdrberei  freier  unb  Ieid>t 
fepn,  fo  muffen  wir  ben  2Bcg  ber  ©ewotynheit  per? 
laffen,  bie  ©runbfd£e  bec  Äunft  erlernen  unb  befolgen, 
ohne  unS  je  bawn  ju  entfernen. 

@§  ift  inbeffen  nid)t  ^u  leugnen,  baß  bie  Er- 
lernung ber  bie  gärbcrfunjl  betreffenden  ebemifeben 
©runbfd^e  benen,  weld;e  ftd>  berfelben  wiemen  wol- 
len, Scbrcierigfeiten  barftellt,  bie  il)ren  Eifer  erfal- 
ten  unb  ff c  flänjlicb  bauen  abfebredfen  fonnen.  Um 
jungen  ßeuten,  weldje  jur  Färberei  ftd>  benimmt 
haben,  biefe  Arbeit  ju  erleichtern,  l)abe  ich  mich  feit 
jwanjig  Sauren  bemüht,  von  ben  ©runbfdfcen  ber 
ßl;emie  befonbere  2Inwenbung  auf  bie  garbefunfi  ju 
machen* 

£)i\xd)  bie  <2d;wdche  meiner  ©efunbbeit  genö- 
tigt, ba§  befd;werlid)c  ©efd;dft  bc3  Unterrichts  aufs 
jugeben,  habe  icb  fein  anbereg  Littel,  mieb  nü^lich 
gu  machen  ,  als  burd)  meine  Schriften,  unb  in  biefer 
'Äbftcbt  baS  SBerF  unternommen,  weld;e§  ich  h^r  bem 
9)ublifum  barbiete. 

©d)on  im  Saftr  1810  habe  ich  burch  mein 
»Öanbbuch  beö  3n>irn;  unb  baumwollenen 
©arn^gdrberS  barauf  vorbereitet*  35a3  gegen- 
wärtige SBerf  t)at  einen  ©egenftanb  von  weit  gros 
germ  Umfange.         iji  ein  moglichß  voüjfdnbigeS 
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(Sfementarwcrf  über  bie  Äunfi,  SBoße,  Seibe,  33aum« 
wölk,  Sein  unb  £anf  ju  fdrbcn  unb  baumwollene, 
G>alicoe3  genannte,  ©ewebe  ju  bruefen.  £)iefe  ®e* 
genjldnbe  babe  icb  tbeoretifcb  unb  praftifd)  jugleid) 
bebanbelt;  unb  jur  ?InfjleUung  unb  (Sntwicfelung  ber 
©runbfdße,  welche  bie  ©runMage  ber  Sbeorie  au6- 
machen,  tum  größten  gleiß  angewenbet.  Sie  ange; 
gebenen  gdrbungen  finb  meiflentl)eil3  oon  mir  felbjl 
febr  oft  wieberfyolt  worben;  unb  hoffentlich  wirb  man 
ftnben,  baß  fte  mit  aller  ju  t>er(angenben  ©enauigfeit 
unb  iSBejiimmtbett  vorgetragen  ftnb. 

@3  tjl  biefeS  SBerf  in  brei  Zfyih  getbeilt  2>et 
erfte,  welcher  bie  llnterfucbung  ber  Ürfadjen,  bie 
einen  merflieben  (Sinfluß  auf  bie  gavben  äußern  unb 
ber  Äenntniß  ber  ebemifeben  2öirfunge>mittel,  welche 
bie  Äunjt  $ur  äöefejtigung  ber  Farben  auf  bie  oer* 
fetyiebenen  Stoffe  anwenbet,  gewibmet  i$,  war  um 
fo  febwerer  abjuf)anbeln ,  ba  icf>  in  ber  befonbern 
Sprache  ber  ß^emie  ju  liefern  ju  reben  hatte,  be= 
ren  größtem  Sl;eile  bie  ©rünbe  biefer  SBifienfcbaft 
ganj  fremb  unb  bie  beSbalb  geneigt  finb,  ben  Un; 
terriebt  ju  tterfcbmdben  unb  felbft  ben  Sftufcen  befs 
felben  ju  befireiten.^  Um  biefe  bei  ihrer  geringen 
Neigung  nicht  gdnjlicb  abjufcbrecfen,  hatte  id)  jwet 
flippen  ju  sermeiben;  erjllicb  burfte  icb  nicht  ju 
weit  in  bie  Siefen  biefer  2Bij|enfcbaft  eingeben;  jweu 
ten3  mußte  icb  in  biefer  £inftcbt  ©rün:e  unb  3er^ 
glieberungen  aufopfern,  beren  SBicbtigfeit  unb  Sftu^en 
außerbem  niebt  in  3weifel  gebogen  werben  fonnte. 
3wifcben  biefen  beiben  (Srtrcmen  tyabt  icb  bie  rieb- 
tige  STZitte  ju  beobachten  gefuebt,  weber  ju  oiel,  noch 
ju  wenig  gefagt  unb  mieb  fletS  in  bie  Sage  eineö 
*>erjidnbigen  2efer§  oerfe^t.  3(t  mir  biefcS  niebt 
burc^auS  gelungen,   fo  rechne  ich  auf  bie  23tÜigfeit 
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metner  Stiftet,  baß  fte  bie  3d)wierigfeiten,  mft 
welcben  ftfe  ju  fämpfen  (;atte,  in  2fnfc^{ag  bringen 
werben* 

25er  jweite  S&elt  t)anbelt  von  ben  Arbeiten  bcr 
gdrberei  auf  2BolIe,  ©eibe,  SSaumrcofle,  Sein  unb 
$anf;  unb  fein  23erfal;ren  ifi  barin  angegeben,  bef* 
fen  @rfolg  nid&t  burcf?  bie  @rfaf)vung  bewahrt  xoox* 
ben  ijt. 

Sn  bem  britten  £f)et(e  l)abe  tcb  bie  Äunft  bar* 
gebellt,  ©ewebe  ju  brucfen  unb  alle  2frten  von  3n* 
biennen  51t  verfertigen*  SMefer  von  ben  erfleren  ab* 
gefolgerte  Sl)eit  ift  burcbgdngtg  neu;  icl)  l;abe  micf) 
bemüht  bie  ©egenftdnbe  befielben  vollfommen  ein* 
leucf)tenb  unb  nad)  möglicher  Drbnung  vorzutragen* 
£)en  ©acbvertfdnbigen  unb  ben  gabrifanten  ber  3n> 
biennen  überlaffe  id)  ba3  Urtbeil,  ob  e3  mir  gelun- 
gen ift,  einige  £id)t|traf)(en  über  biefen  £()ei(  ber 
gdrbefunjt  ju  verbreiten,  ber  eben  fo  fcbwterig,  a(3 
teijenb  tjh  £)enn  t)ier  muß  ber  ÄünjHer  feinen 
ganjen  ©eijt  unb  fein  latent  gebraueben,  unb  als 
geübter  Seiebner,  als  unterrid;teter  ß&emifer,  all 
vollkommener  ßolortjf  fieb  geigen;  unb  eine  ge; 
fcbi(fte  £anb  muß  bie  fd;affenbe  @inbt(tungsfraft  im- 
terflügen,  um  bie  v^inberniffe,  welcbe  nur  ^u  oft  ben 
2(uäfül)rung  ftd>  wiberfefeen,  ju  vermeiben  ober  ju 
überwinbem 

3?aburcb,  baß  id?  bie  Äunjl,  ©ewebe  JU  brucfen, 
befonberS  bebanbelte,  warb  mir  ber  23ortbeil,  eine 
größere  2fuSfübrlid)feit  einem  ©egenflanbe  geben  ju 
fonnen,  auf  ben  man  bis  jefct  nur  flüd;ttge  SBlitfe 
geworfen  (jat,  unb  über  welchen  nur  bloße  Entwürfe 
jtd)  fmben,  bie  mef)r  ober  weniger  unvollkommen  unb 
weit  entfernt  ftnb,  biefen  fronen  3weig  beö  ©rwerb; 
fleißeS,  ber  heutiges  £age6  ganj  franjoftfcbeS  ßigen- 
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thum  geworben  i|l,  in  feiner  wahren  S3efd>affenl;eit 
barjuflellen. 

©o  notfywenbig  e§  war,  biefeS  SQSerf  über  bie 
gärbefunfi  in  Uebereinjtimmung  mit  ben  (Sntbecfun* 
gen  ju  bringen,  mit  welchen  bie  ßbemte  fett  einigen 
Sauren  bereichert  worben  ift,  fo  fc^wer  würbe  bie 
Ausführung  beffelbem  2Ba§  aber  auch  ba§  ©d)i<f* 
fal  befjfelben  fegn  mag,  fo  werbe  ich  mtd>  für  meine 
Arbeit  genugfam  belohnt  glauben,  wenn  fie  jur  @nt* 
flehung  eine§  anberen  üoüfommneren  unb  nüfcltcheren 
2Berfe§  beitragen  fann. 


o  v  iv  o  v  i 

jur  Herten  Auflage» 


jl^er  SSeatbetter  tiefer  vierten  Auflage  fyat  ben  ^)fab 
verfolgt,  ben  bte  frühem  Bearbeiter  if)m  bereits 
t>orge$eicbnet  bitten.  2(n  ba§  uorbanbene  ©ute  bat 
er  ndmlicb  baSjentge  angeredet,  roaS  bie  gortfe^ritte 
ber  jungften  Bett  barboten;  fobann  entfernt,  n?a§  alt 
überflufjtg  unb  irrig  ftcb  IjerauSgejleüt  ^atte ;  unb 
enblicb  neuaufgefletlte  Sooden  unb  23erfabrunggarten 
^injugefügt.  gür  biefen  3roe<f  t^at  er  befonberS  ba§ 
$anbbucb    ber   teebnifeben  Qfytmk  Don  Dr. 

@.  &  ©ebubartb,  S3erlm  1840; 
Le9ons  de  Chimie  appliquee  ä  la  Teinture 

par    M.  E.   Chevreul,   Paris  1830; 
Manuel   du   Fabricant   d'Indiennes   par  L. 
t.  S.  Thillaye,  Paris  1834; 


(5.  g.  Äreiffg'3  3eugbruc?  unb  bie  bamit  i>er- 
bunbene  ©leidem  unb  Färberei,  SJerlin 
1834—  1838; 

SKeuejie  ©rfabrungen  in  ber  gefammten  ©cbön* 
fdrberet  nacb  neuer  in  (Sngtanb  üblieber 
9J?ett)obe  t>on  Hertmann  ©Araber,  SSerlin 
1839;  unb 

S3erfcbtebene  in  Dr.  SMngler'S  pofyted&nifcbem 
Sournale  mitgeteilte  2(uffd£e 
ju  JRatbe  gebogen  unb  bafur  geforgt,  bureb  ein  ge* 
naue§  unb  umfafjenbeS  ©acbregijter  ben  SReicfytfyum 
ber  abgebanbelten  SOkterien  bem  Sefer  bequem  px* 
gängltcb  ju  magern 

SBetmar,  1840. 
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JDie  gdr&cFunjl  bejle&t  in  ber  SBtffenf^aft ,  bie  fdr* 
benben  ©toffe,  welche  bie  Statur  in  uerfcfyiebenen 
rer  ©rjeugniffe  liefert,  airöjujie&en  unb  fte  anbern 
Stoffen  fo  feji  al§  möglich  mitjutbeilen. 

Um  auf  tiefen  3roecf  l;injufü&ren ,  wollen  tviv 
erfienS  bie  ©runbfdfce  aufhellen,  auf  welchen  biefe 
Äunji  beruht;  jroeitenS  Don  ben  ©ubflanjen  banbeln, 
welche  auf  bie  gavben  einrcirfen ;  brittenS  Don  ben« 
jenigen,  welche  jur  SarjMung  ber  garben  bienen; 
unb  viertens  fcon  ben  ju  fdrbenben  3eugen  unb  ben 
Vorbereitungen  berfelben  jum  Sdrben, 


S3on  ben  ©runbfdfcen,  auf  welken  bic  gdrbefunfi 
beruht. 

Sie  gävbefunji  tjl  auf  bie  ©runbfäße  ber  tyc* 
mie  gebaut:  benn  alle  Operationen  berfelben  ftnb 
nid)t3  anberS,  al$  2fnroenbungen  biefer  2Biffenfd)aft, 
ndmlid)  eine  9feibe  von  Belegungen  (2£natyfen)  unb 
3ufammenfe£ungen  (©yntfyefen),  welche  t>on  bem 
oft  fefyr  wrroitfelten  unb  jurceilen  dußerjt  feinen 
©piele  ber  d)emifd)en  2tnjiel;ungen  abfangen  unb 


2__ 

nadj  bejiänbigen  ober  uerdnberlidjen  ©efefeen  ftd)  vict)^ 
ten,  bie  bie  SBirhmg  beffclben  befc&ränfen  ober  mäßigen. 

£5ie  ©runbfd^e  ber  Chemie  finb  bem  fd)lid)ten 
^rafitfer  ein  fiid)t  auf  feinem  SBege ;  fie  fegen  if}n 
in  ben  ©taub,  bind)  bie  $al)llofen  ©ebrvierigfeiten, 
bie  er  auf  bemfelben  antriffr,  ftcfyer  binbuid)  ju  ge* 
ben.  SSon  tb*:  belehrt,  wirb  e$  bem  Äunfiler,  ber 
von  bem  eblen  (Sifer,  in  feiner  Äunji  ftefe  au^u- 
jfiebnen,  befeelt  ijt,  leidet,  bie  5J?tttel,  belebe  biefe 
fd)on  beft^t,  ju  üermel;ren  unb  it)te  ©reiben  ju  er* 
weitem. 

@S  ift  bafyer  notbrcenbig,  benjenigen,  welche  eU 
nige  gortfcftvttte  in  ber  gärbefunjl  matten  wollen, 
einen  Snbegviff  djemtfcfyer  Äenntniffe  bajubieten,  bie 
fie  ftd)  aneignen  muffen,  beoor  fie  an  bie  Dperatto* 
nen  einer  Äunft  ftd)  tragen,  bie,  üon  ber  Chemie 
getrennt,  einem  2Cfte  gleicht,  ber  üon  bem  Stamme, 
bev  ibm  9?al)rung  unb  2eben  gab,  abgehauen  n>or* 
ben  ijt. 


©rfteS  Staplttl. 

SSon  bem  ©egenftanbe  ber  Cremte  unb  ifjrcn  Mitteln, 

SMe  ßbemte  befcfydftigt  fid),  wie  alle  9?atuvroif* 
fenfcfyaften,  mit  ben  (Sigenfdjaften  materieller  ©ubs 
{langen ;  fie  untertreibet  fidb  aber  Don  ben  anbem 
burd)  bie  eigene  2(rt,  wie  fie  iljren  ©egenjlanb  be* 
trautet.   SBir  wollen  un§  ndber  erfldren. 

Unter  materieller  ©ubjtan^  ober  Äörper 
verficht  man  alles  #  wa3  auf  unfere  ©inne,  ben  be3 
©el)6r$  auggenommen,  wirft,  ober  wa3  wir  fefyen, 
vielen,  fd)mecfen  ober  fül)len. 

%$0,  wa$  foldje  ©ubftanjen  in  tt>rer  Tlxt,  ftd) 
ben  ©innen  barjujlcüen  ober  auf  fie  einjuwirfen, 
S3ej}dnbige3  barbieten,  nennt  man  @igenfd)aft 
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Sie  ßigenfcf)aften  ber  ©ubjianjen  ftnb  entweber 
allgemeine  ober  befonbere,  je  nac^bem  fte  aU 
len  ©ubjianjen  einer  gewiffen  ©attung  ofjne  2(uS* 
natyme  ober  nur  gewiffen  Älafien  berfelben  5m 
fommen* 

2Me  ©ubjianjen  ftnb  entweber  einfache  ober 
jufammengefegte.  ©ie  erfien  ftnb  bie,  welche 
burd)  fein  bis  jefct  bdanntiö  <$emifd)e§  Littel  jer* 
legt  werben  fonnen;  bie  jwetten  bie,  weldbe  auS  tu 
ner  großem  ober  geringem  2(njabl  einfacher  ©ub* 
jianjen  belieben. 

SDte  jufammengefefcten  Äorper  nennt  man  bop« 
pelte,  breifacbe  ,  merfacfye  2c.,  je  nad)bem  fte  au8 
jwei,  brei,  wer  ic  einfachen  ©ubjianjen  jufammen« 
gefefet  ftnb. 

2beilt  man  eine  einfache  ©ubjianj,  j.  SS.  eine 
gewiffe  Spenge  ©cbwefel,  in  mehrere  £dufd)en  ober 
©tütfe,  alfo  quantitativ,  fo  beißen  bie  Steile  gleid)* 
artige  ober  integrirenbe  Steile,  weil  fte  alle 
gleicher  SJiatur  ftnb.  3erlegt  man  hingegen  (qualita* 
tio)  eine  jitfammengefe^te  ©ubjianj,  fo  Reißen  bie 
Sfyeile  33ejianbtbeile,  weil  in  t^rer  Söerbinbung 
tiefe  ©ubjianj  befielt.  2)iefe  ftnb  oerfd)iebener  9?a* 
tur.  ©0  bejlebt  bie  jufammengefefcte  ©ubjianj,  baS 
©djwefelarfenif ,  au3  ©cbwefel  unb  2(rfenif:  folglich 
ftnb  bie  auf  btefe  SBeife  oon  einanber  geriebenen 
5£l;eite  berfelben  wrfc&iebener  Katur* 

25a3  ©tubtum  ber  @igenfd)aften  ber  ©ubjian* 
jen,  in  fofern  fte  einen  burd)  bie  ©inne  wabrjuneb« 
menben  Umfang  baben,  iji  ber  ©egenjianb  ber  all* 
gemeinen  *Pbt;fif. 

SDaS  ©tttbium  ber  6igenfd)aften,  welche  bie  üer* 
fcf)iebcuen  S3ejianbtl;et[e  einer  ©ubjianj  .beft^en  unb 
welche  fte  eben  geneigt  maßen ,  in  tyrer  3ufam; 
menfefcung  jene  ©ubjianj  ju  bilben,  unb  enblicf)  bie 
wecfyfelfettige  Sin  wirf  ung  biefer  33ejianbtl;eile  auf  ein* 

1  * 
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anber,  bei  t)öd)jl  feiner  3?rtbeitung  unterfucfyt,  ma$t 
ben  ©egenjianb  ber  6l)emie  au6. 

SDte  @l)emie  tjt  bemnad)  bie  SBijJenfdjaft,  beren 
©egenjianb  alle  ©rfcfyeinungen  in  ftd)  faßt,  welche 
aus  ber  innigen  gegenfeitigen  SBtrfung  ber  S3ejlanb^ 
tbeile  einer  ©ubfionj  auf  bie  SSefianbtfyetle  einer  an* 
bem  foerüorge&en. 

©ev  SSerfafyrungSarten,  weld^e  bie  Chemie  bei 
tbren  ^rojeffen  anwenbet,  ftnb  jwei,  bie  Sertegung 
(2tnah)fe)  unb  bie  Sufammenfefeung  (Sfyntljefe). 

Sie  Serlegung  iji  ein  3>n>jeß,  burd)  wek&en  bie 
SBejianbtbeite  ber  ©ubjianjen  t>on  einanber  gefetteten 
werben,  um  bie  Statur  unb  bie  ©genfc&aften  berfeU 
ben  letzter  ju  erfordert.  3Me  JRefultate  berfelben 
Reißen  ?>robufte. 

£)ie  Beilegung  iji  entweber  einfad)  unb  waf)t 
ober  tterroief elt  unb  falfd). 

einfach  unb  wabr  iji  fte ,  wenn  fte  bie  33e* 
ffanbtfyeite  ber  jerlegten  ©ubjianj  ol)ne  S3eränberung 
liefert,  fo,  bafi  man  burd)  tt>re  SBieberoereinigung 
biefelbe  ©ubftanj  wieber  berjietlen  fann,  welche  man 
borfjer  jerlegt  $at 

33erwtcfelt  unb  falfd)  iji  fte,  wenn  bie  burd) 
fte  erhaltenen  äBefianbtfoeile  fo  tterdnbert  worben  ftnb, 
ba£  burd)  eine  neue  SSerbinbung  berfelben  bie,  vorige 
©ubjianj  nid)t  wieber  fyergejtellt  werben  fanftj 

SBenbet  man  nad)  ber  falfdjen  Serlegung  neue 
3erlegunge  mittel  an,  fo  gelangt  man  enblid)  jur  waf)> 
ren,  einfachen  Beilegung. 

£)ie  3ufammenfe£ung  ober  83erbinbung 
(Sfynttyefe)  iji  ein  9>rojeßf  burd)  welchen  man  mel;* 
vere  ©ubjianjen  vereinigt,  um  eine  sufammengefe^te  , 
©ubjlanj  barjufiellen. 
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3n>ettc$  Stapitch 

23  o  n  ber  djemifdjcn  2C  n  §  t  e  f)  u  n 

2CUe  ©rfcfjeinungen,  welche  fowofyl  bei  ber  j$n$e* 
gung,  al§  bei  ber  äufammenfefeung  fiattftnben,  l)ä\u 
gen  oon  einer  ben  feilen  ber  SKateiie  tnrco&ncn* 
ben  Äraft  ab,  welche  man  bie  d)emifd)e  21  n 5 1 e ^ 
l;ung  nennt 

S)iefe  Äraft  jlrebt  mit  jidrferer  ober  fd)rodd)cver 
SRadbt  unabläfftg,  bie  getrennten  ä3ejianbtl)ctlebcr  ©üb; 
ftanjen  einanber  wieber  ju  nähern  unb  bie,  welche  mit 
einanber  verbunben  finb,  in  einer  bnxö)  it)ve  djemifc^c 
33efd)affenl)eit  bestimmten,  fel;r  geringen  (Entfernung 
t>on  einanber  fejt  ju  Raiten*  2Me  SSerminberung  beö 
Umfangt,  welche  bei  allen  ©ubjianjen  ftd)  ereignet, 
wenn  il)re  Temperatur  finft,  beroei)!  ndmlicf),  ba£ 
feine  unmittelbare  SSeruljrung  unter  tyren  SBcftanb* 
feilen  vorfyanben  fet;,  fonbern  ba£  fid)  jnnfdjeu 
benfelben  mit  Suft  aufgefüllte  9tdume ,  wenn  gleid) 
bem  menfcl)lid)en  2fuge  unftcfytbar,  beftnben  muffen» 
©enn  nur  auf  ber  burd)  ben  Semperaturwecfyfel  be; 
bingten  TfuSbefynung  unb  3ufamm^njiel)ung  ber  in 
jenen  3wifcf)enrdumen  enthaltenen  2uft  finb  wir  im 
©tanbe,  baf  oben  berührte  Spljänomen  *u  erfldrcn. 

2)ie  Äraft  ber  2tnjiel;ung  äußert  ftd)  fowol)t  in 
ben  gleichartigen  feilen,  atö  in  ben  Söcjianbt&cileiu 
3m  erfien  galle  nennt  man  fte  ben  3uftf turnt if< 
hang  ober  bie  ßofydfion;  im  jweiten  bie  S3 e v - 
roanbtfdjaft  ober  Affinität 

2)er  3ufammenl)ang  tjl  alfo  biejemge  Äraft, 
welche  bie  vereinigten  gleichartigen  Steife  einer  ©üb* 
jianj  5Ufamment)dlt  ober  fie  ju  vereinigen  (hebt.  2Mcfe 
Äraft  (ict)t  im  23erl)dltniffe  mit  ber  Gewalt,  welche 
not^ig  ift,  um  tl)re  SSerbinbung  aufzuheben,  fte  ijl  bas 
l)er  in  allen  elafiifc^en  luftartigen  glüffigfetten,  j.  25, 
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in  bcr  atmofpfydrtfc&en  Öuft ,  bte  wir  atbmen ,  unbe? 
merfbar;  fie  ifi  fet)r  fcfywad)  in  ben  fluffigen  unb 
met)r  ober  weniger  fiarf  in  ben  fefien  ©ubfianjen, 
je  nadjbem  biefe  ber  Trennung  ifyrer  Steile  einen 
jidrfern  ober  fcbwdcbem  SßiDerfianb  entgegenfefeen. 

2>er  3ufammenbang  ftnbet  nur  unter  benjenigen 
Steilen  jiatt,  welcfee  einanber  fefyr  nabe  finb. 

dx  ifi  jeberjeit  ein  vf)inberniß  für  bie  S3erbtn- 
bung  zweier  ober  mebrerer  ©toffe,  unb  btefe  fann  nie 
wirfli<$  fiattftnben,  fobalb  ber  3ufammenbang  ber 
Sbeile  beS  einen  großer  ifi,  als  bie  33erwanbtfd)aft 
ber  ©toffe  felbfi  ju  einanber.  SDaber  ifi  man  oft 
genottugt,  feine  ©tdrfe  ju  vernichten,  um  bie  2Bir* 
fung  ber  §3erwanbtfd)aft  ju  begunfiigen.  Sabin  ge* 
langt  man:  1)  burd)  med^anifd^e  SJitttel,  inbem  man 
mand)e  ©ubfianjen,  cAS  #olj,  #orn,  Steine,  ber  2Bir* 
fung  ber  geile,  beS  Jammers,  ber  SEßorferfeule  ik  uns 
terwirft;  2)  baburcf),  baß  man  anbere,  als  SJfetalle, 
SBacbS,  $arje,  fd)tnel$t  unb  3)  baburcb,  baß  man  ei* 
nige,  a(S  ©alje  unb  einige  ©duren,  in  SSaffer  auflofi. 

Sie  33erwanbtfcbaft  wirft,  wie  bereits  ge* 
fagt  worben  ifi,  jwifc^en  Steilen  von  verriebener 
Statur;  fie  firebt,  fte  ju  vereinigen  ober  fie  in  tyrer 
^Bereinigung  ju  erhalten. 

©ie  bietet  allgemeine  @rfd)einungen  bar,  bei 
welchen  wir  einen  2(ugenblicf  verweilen  muffen. 

1)  ©te  wirft  eben  fo,  wie  ber  3ufam* 
menbang,  nur  in  unbemerf baren  Entfernungen  ber 
SBefianbtbeile  von  einanber,  ndmlidE)  wenn  btefe  ein* 
anber  fe&r  naf)e  liegen. 

2)  ©te  äußert  fidj  nur  jwifd&en  ben 
SBefianbtbeilen  ber  ©ubjianjen,  was  voraus, 
fefct,  baß  biefe  auf  ben  außer jien  ©iab  ber  geinl;eit 
gebracht  worben  finb. 

3)  ©ie  wirft  jwifd^en  verfd&iebenen 
©ubjianjen  verfcfytcben.    Ober,  mit  anbem 
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Sßorten,  bie  ©ubjtanjen  bflben  Derfd^tebene  ®rabe 
t)er  ä$erwanbtfd)aft  ju  einanber*  @ine  @ubflan$  A, 
$♦  SB.,  fann  weniger  SSerwanbtfcfyaft  511  einer  ©ubs 
panj  B  b^ben,  al§  ju  einer  ©ubflanj  C:  folglid) 
fann  man  A  oon  B  leichter  Reiben,  al§  oon  C. 

4)  ©te  äußert  fiel)  mit  fo  oiel  fldrfe* 
re*  Äraft  §  n?  t  f  d&  e  n  groet  ©ubfianjen, 
fobalb  betbe  flüffig  finb  ober  wenigffenS 
eine  berfelben  cS  ij?.  SBenn  eine  fejie  ©ubftanj, 
ein  ©alj  g.  35-,  fXufftg  geworben  tjt,  fo  t ft  e§  in 
feine  fleinjlen  Steile  jertljetlt  ober  in  ben  dußerjien 
©vab  ber  Stellung  gebracht,  unb  biefe  dugerjle  Seins 
beit  ber  Steile  ijt,  wie  wir  fcfyon  bemerft  fyabm, 
eine  ber  wefentlic&en  SSebingungen,  unter  benen  bie 
Äraft  ber  2Jerroanbtfcfcaft  wirfen  fann. 

Sine  fet>r  feine  3ertl;eilung  einer  ©ubjlanj, 
wenn  fte  j.  33.  in  ein  unfül/lbareS  $ulxxr  oer^ 
wanbelt  worben  ijt,  erfefct  einigermaafen  baS  2£uf* 
lofen  ber  ©ubjtanj  in  einer  Sluffigfeit;  bennod)  f fi: 
leitete,  wo  irgenb  mogltd),  immer  anjuwenben,  ba 
burd)  fte  bie  3erlegung  in  bie  fleinjlen  Steile  be* 
bingt  unb  baburd)  bie  9Renge  ber  äJerübrungSpunfte 
ber  SfyeÜe  oerfcf)iebenartiger  ©ubjlan^en,  weld)e  mit 
einanber  in  SBecfyfelwirfung  treten  f ollen,  öerttielfdU 
tigt  wirb. 

5)  Sn  bem  % ugenblicfe,  wo  bie  93er* 
wanbtfdjaft  auf  bie  ©ubjfanjen  wirft,  oer- 
dnbert  fief)  bie  Temperatur.  5ßei  jeber  SSer; 
binbung  jteigt  ober  fallt  biefelbe.  ©ie  jleigt  5.  S3., 
wenn  man  SSaffer  mit  ©djwefelfdure  mifcfyt;  fte 
fallt,  wenn  man  ©d)nee  mit  Äodtfalj  mengt,  '£Mefe 
(§rfd)einung  ift  au§  bem  ©runbfa^e  ju  erfldren,  baß 
alle  Äörper  eine  oerfcf)iebene  (Smpfdnqltcfyfeit  für  ben 
SBdrmeftoff  baben.  Sie  SRifc&ung  beö  SBafferS  mit 
ber  ©d)wefelfduve  iji  eine  anbere  ©ubftanj,  als  baS 
wwrmifcfyte  äßaffer  unb  bie  unoermifcfyte  ©cfywefeU 
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fdure,  jebe  für  ftd^>  genommen  unb  bie  ©mpfanglid)* 
feit  ibrer  SKifcbung  für  ben  äßdrmejloff  tft  geringer, 
al§  bie  (§mpfdnglid)feit  beiber  für  benfelben:  folglich 
muß  ber  S^cil  be3  SBdrmejlop,  welchen  biefe  9JiU 
fcfyung  ntcfyt  fejl&alten  fann,  fl<$  au3fd)eiben  ,  burcfy 
ba3  ©efdß  bringen  unb  verfliegen.  2)a3  ©emenge 
be§  ©cfyneeS  mit  bem  Äocfyfatj  im  ©egentbetl,  wel* 
d)e§  ebenfalls  eine  anbere  ©ubjlanj  ift,  olS  ber  un* 
Vermengte  ©cfynee  unb  ba$  untermengte  Äocfyfalj, 
\)at  eine  größere  (Smpfdnglid)fett  für  ben  SBdvmepoff, 
als  beibe  einjeln  genommen :  e§  jiebt  bal>er  biefeS 
©emenge  aus  ben  ©ubflan^en,  bie  eS  umgeben,  au§ 
bem  ©efd£  unb  ber  ßuft  ben  SBdrmefioff  an  fid). 

6)  25ie  burd)  bie  Sßirfung  ber  SSer* 
wanbtfdbaf  t  entjla-nbenen  SSerbinbungen 
baben  neue,  von  benen  ber  ©ubftanjen, 
ou3  welchen  fie  erzeugt  Horben  finb,  ver* 
fcbiebene  ©igen  fcf)af  ten.  ©ubjianjen ,  welcfee 
vor  ibrer  SScvbinbung  feine  garbe,  feinen  ©euid), 
feinen  ©efcbmadf  bitten,  unfc^meljbar ,  flüfftg  wa* 
ren  K.,  baben  na<#  gegebener  SSerbinbung  garbe, 
©erud),  ©efd)macf,  ©<$meljbarfeit,  gefrigfeit  ic  unb 
umgefebrt 

7)  £)ie  9J?ad&t  ber  Bcrwanbtfc&aft  fte^t 
gu  ber  Sättigung  ober  SZeutralif ation  im 
umgefel;rten  SScr^dltntß.  —  Sifteutr  alifa* 
tion  tjl  ber  allgemeine  2lu6brurf ,  welchen  man  bei 
ber  SSermifc^ung  jweier  ©ubjtanjen  irgend  einer  33e* 
fd&affenbeit  in  bem  2lugenblicfe  gebraucht,  wo  bie 
eine  aufbort,  auf  bie  anbere  ju  wirfen;  ber2lu§brucf 
©dt tigung  wirb  befonberS  bei  ber  23ermengung 
einer  flüfffgen  ©ubjlanj  mit  einer  fejlen  jur  33ejeid)* 
nung  beä  fünftes  gebraust,  wo  bie  flüfftge  aufbort, 
Sbeile  ber  fejlen  aufjulöfcn.  S3eibe  ÄuSbrücfe  baben 
mithin,  tfreng  genommen,  einen  unb  benfelben  ©inn. 
£>ie  ©tdrfe  ber  S3erwanbtfc£aft  tji  um  fo  großer,  je 
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entfernter  t>er  $unft  ber  (Sättigung  ober  Slnrtralifa* 
tion  iß,  unb  um  fo  geringer,  je  naf)er  ber  eine  ober 
ber  anbere.  3um  SBeifptel,  je  mefyr  ba§  SBaffer 
Don  einem  garbeßoff  aufgelöß  fjat,  beßo  weniger  l>at 
e§  Äraft,  nod)  mefjr  Don  bemfelben  aufjulofen. 

8)  2)ie  SBirfung  ber  SBerwanbtf c^af t  iß 
Meibenb  unb  fann  nur  t>\xxd)  bie  Söirfung 
einer  fremben  unb  entgegengefegten  Äraft 
aufgehoben  werben.  £)ie  fremben  unb  entge^ 
gengefe^ten  Äräfte  fd)ränFen  bie  2tnjal)l  t>er  d)emu 
fd)en  Skrbirtbungen  fel)r  ein.  3#an  fennt  eine  große  2fn* 
jat>t  SSerbtnbungen  Don  $wei  ©ubßanjen,  wenigere  Don 
breien,  nod)  wenigere  Don  Dieren,  unb  Don  funfen 
unb  fecfyfen  ftnb  nur  fel;r  wenige  Dorfyanben. 

Sie  SBerwanbtfd&aft  iß  jwifcfyen  bcnfelben  ©ub^ 
ßanjen  nidbt  immer  gleichmäßig  unb  anf)altenb  tf)ä* 
tig :  ft'e  bringt  nicfyt  immer  gleiche  2Birfungen  fyerDor, 
biefe  werben  Dielmefjr  burd)  Derfd&tebene  Umßdnbe 
abgednbert,  Don  welchen  wir  in  bem  folgenben  ÄapU 
tcX  Ijanbcln  wollen. 


©rittet  Ä  a  M  t  c  1. 

Sßon  ben  Urfadjen,  roetd&e  bie  Sötclung  ber  23erroanbtfd)aft 
abänbern. 

1)  £)er  3ufammenbang  wiberßefyt  ber  2Jer* 
wanbtfcf)aft  mit  beßo  größerer  Äraft,  je  ßdrfer  er 
iß:  er  fann  alfo  bie  SBirfungen  ber  Doifyanbenen 
^emifc^en  ^njiefjungen  f)inbern. 

(£x  fann  aber  aud)  bie  SOBirfung  ber  SSerwanbt- 
fdf)aft  begünßigen,  wa3  in  bem  galle  ßattftnbet,  wo 
eine  neue  feße  23erbinbung  entßefyt. 

2)  Sie  Quantität  ber  ©ubßanjen  f)inbert 
juweilen  bie  2öirfung  ber  £5erwanbtfd>aft.  SSenn 
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man  t?on  einer  ©ubjtanj ,  j.  SS.  fcon  einem  ©alje, 
jroei  Sbeile  unb  v>on  einem  anbern  ©alj  einen  2beil 
jufammenbringt,  fo  tfyut  t>te  SSerroanbtfc&aft  i&re  SÖirs 
fung.  9iimmt  man  ein  gleiches  ©eroicfct  t>on  beiben, 
fo  ftnbet  feine  SBirfung  flatt.  dine  größere  £luanti* 
tat  einer  ©ubffanj  fann  alfo  bic  ©teile  einer  gro* 
ßern  33em>anbtfd)aft  vertreten» 

5)  Sie  UnaufloSlid&feit,  »el*e  uTÄnfe* 
bung  ber  glüfftgfeit,  worin  btefe  äßirfung  ber  23er* 
wanbtfdjaft  tfattftnben  foü,  bloS  ai£  bie  golge  eines 
ju  innigen  3ufammenbang§  51t  betrachten  ijt,  fefct 
ber  c^emifc^en  SBirfung  burd)  bie  ©tdrfe  beS  3ufam* 
menbangS  unb  babuvd),  bag  fte  bie  für  bie  SBirffam* 
feit  ber  33em>anDfcf)aft  notl)ige  SBevübrun'g  ber  eins 
jelnen  Sbeile  ber  t>erfd)iebenen  ©ubjtanjen  unter  fiel) 
binbert,  einen  boppelten  SBiberpanb  entgegen. 

Snbefjen  begünjtigt  ft'e  auef)  in  getviffen  Sailen 
bie  SBirfung  ber  SSerroanbtfc^aft  $n>eier  ©ubfianjen 
ju  einanber,  tt>a3  gefd)tel)t,  wenn  eine  neue  unaufs 
ioeitd^e  jufammengefe^te  ©ubjtanj  entflebt. 

4)  ©ie  eigentümliche  ober  fpecififd)e 
©cfyroere  mit  bcm  3ufammenbang  unb  ber  Unauf* 
lo^licbfeit  Dereinigt,  binbert  bie  SJerbinbung  ,  inbem 
fte  bie  eine  ©ubjlanj,  welche  ftd)  mit  einer  anbem 
Derbinben  foll ,  au$  bem  2Birfung§freife  berfelben 
entfernt,  ©ie  fann  aud)  ber  SSeraanbtfc^aft  nüfclid) 
fe^n,  inbem  fte  bie  neue  jufammengefe^te  ©ubjianj 
tbrem  SB3irfung§fretö#  in  welchem  fte  ftcfy  wieber  aufs 
löfen  würbe,  entjiebt. 

5)  ©ie  Slajiicitdt  befdbrdnft  bie  SBirFung 
ber  33erroanbtfd)aft.  ©ie  elaftifdben,  luftartigen  ©üb* 
jlanjen,  welche  man  ©afe  nennt,  fonnen  ftd)  mit 
einanber  ober  mit  glufftgfeiten  üerbtnben,  aber  nur 
bis  auf  ben  $)unft,  wo  bie  SSerwanbtfcbaft  mit  ber 
ßlajlicität  im  ©leicbgewtcbte  jlebt» 
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6)  23ie  Temperatur  begönfftgt  bie  83er* 
wanbtfd)af t ,  inbem  fte  ben  3ufammenbang  ber  eins 
jelnen  Steile  buvd)  2(usbebnung  ber  in  ben  Sxvu 
fd)enrdumen  beftnblid)en  ?uft  fdjwdd)t;  fte  fdjabet 
tyr,  wenn  fte  bie  ©lafiicitdt  ber  ©afe  t>erftdrft.  3u* 
weilen  bewirft  fte  bie  SSerbinbung,  inbem  fte  bie 
(Slajficttät  Derfldrft  unb  jugleid)  ben  3ufammenbang 
fcbwdcbt ,  fo  baß  beibe  gegen  einanber  im  ©leicbge* 
wicfyt  fielen. 

7)  2) er  £>rucf  besänftigt  bie  33erwanbtfd)aft 
ber  ©afe  ju  ben  glufftgfeiten,  welche  fte  auflofen 
f onnen ;  juweilen  wiberftebt  er  ibven  SBirfungen  ba* 
burd),  baß  er  ben  3ufammenbang  oerjidrft. 

SMe  wecbfelfeitige  SBuffamfeit  ber  Steile  jweier 
(Subftanjen  iji  bemnad)  feine  für  ftcb  beftebenbe  unb 
au3fd)ließenbe  &raft,  fonbern  ber  SBirfung  ber  frem* 
ben  Urfad)en,  welche  wir  angegeben  baben,  unter* 
worfen.  fyexauö  folgt,  baß  man,  um  bie  wecbfel* 
feitige  SSivfung  ber  2f)eile  aller  ©ubjlanjen  auf  ein* 
anber  ju  erfahren  unb  bie  JRefultate  berfelben  ju  er* 
fldren,  notbwenbig  ben  (Sinfluß  aller  biefer  fremben 
Äräfte  in  2tnfd)lag  bringen  muß. 

9lun  wollen  wir  fel)en,  wa§  gegeben  muß, 
wenn  wir  eine  einfache  ©ubftanj  C  mit  einer  jufam- 
mengefe^ten  boppelten  AB,  bie  au3  $wei  ©ubftan* 
jen,  A  unb  B  entffanben  tft,  in  33erttl)ung  bringen. 

1)  @3  fann  gar  feine  SBirfung  vorgeben,  wa$ 
faft  jeberjeit  ber  gall  fepn  wirb,  wenn  beibe  ©ub* 
jianjen  fefi  ftnb. 

2)  9?ebmen  wir  an,  baß  biefe  ©ubjianjen  ober 
wenigjlenS  eine  berfelben,  flüfftg  ijl,  fo  fann  ftd)'3 
ereignen,  baß  bie  ©ubjianj  C  mit  ber  ©ubftanj  AB 
ftdj  üerbtnbet  unb  baß  barauS  eine  breifacb  (iifam* 
mengefe^te  ©ubjhn*  ABC  entftebt. 

3)  äßenn  bie  ©ubjlanj  C  mebr  SSerwanbtfcbaft 
ju  ber  ©ubftanj  A,  als  ju  ber  ©ubftanj  B  tyat 
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unb  mebr,  als  bie  ©ubfianjen  A  unb  B  ju  einan* 
ber  feabeti,  fo  wirb  ftd)  bie  ©ubjianj  C  mit  ber 
©ubflanj  A  uerbinben  unb  barauS  eine  jufammen* 
gefegte  boppelte  ©ubjianj  CA  entfielen.  $at  nun 
bie  ©ubjianj  B  nur  wenig  SSerwanbtfc&aft  ju  ber 
©ubftanj  CA  —  fte  mag  fejl  ober  gaSavtig  fet>n  — 
fo  wirb  fte  ftd)  abfonbem,  inbem  fte  entweber  im 
©efäfj  ju  33oben  fallt  ober  ftd)  in  eine  ©d)id)t  über 
ber  neuen  ©ubjianj  CA  abfonbert,  ober  enblicb  als 
eine  elajtifdje  luftartige  ©ubjianj  entweicht,  weil  ber 
3ufammenl)ang  ibrer  Steile  ober  it)xe  2(uebebnimg3* 
fraft  fte  über  ibre  33erwanbtfd)aft  ju  CA  l;mwegfefct. 

Sßas  mit  ber  ©ubjianj  AB  vermöge,  ber  ©üb* 
jlanj  C  gefdjab,  ba$  wirb  aud)  mit  ber  ©ubjianj 
CA  üennoge  einer  anbern  ©ubjianj  D  gefd)el)en; 
man  wirb  eine  neue  boppelte  ©ubjianj  CD  erhalten 
unb  bie  ©ubjianj  A  wirb  ftd)  auSfc&eiben. 

Jpat  man  auf  biefe  2Beife  bie  ^ubjlanjen  A 
unb  B  abgefonbert  erhalten ,  fo  wagt  man  jebe  unö 
erfahrt  babuid),  in  welchem  33erl)dltniffe  jur  jufam* 
mengefefeten  ©ubjianj  AB  fte  ftd)  üerbinben* 

35aS  angegebene  Sßerfabren  gibt  un§  ein  affge* 
meinet  S5eifpicl  ber  3erlegung. 

£)ie  bargejMten  ©runbfdfic  werben  bienen,  nfdbt 
nur  jur  örfldrung  berjenigen  (§rfd)einungen ,  welche 
au3  ber  SBirfung  einer  einfachen  ©ubjianj  auf  eine 
breifacfye,  fonbern  aud)  berer,  welche  au£  ber  wecf)fels 
feitigen  28irfung  jweier  boppelten  ©ubjlanjen  unb 
felbft  berjenigen  b^roorgeben,  weldje  au£  nod)  mebre* 
ren  33ejlanbtbeilen  jufammengefe^t  ftnb. 

9Zod)  baben  wir  bie  ©efe£e  anjugeben,  nad) 
welchen  ftd)  bie  ©ubjlanjen  mit  einander  üerbinben» 

66  gibt  jwei  ganj  t>erfd)iebene  2trten  öon  23ers 
btnbungen  ber  ©ubjlanjen, 

1)  diejenigen,  welche  eine  große  2Serwanbtfd)aft 
ju  einanber  b^ben,  oerbinben  ft$  nur  in  einer  ge* 
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roiffen  2fnjal)l  *>on  83erf)dltnijTen  unb  fiellen  neue 
©ubftanjen  bar,  na<$  ©efefcen,  welche  wegen  t^rert 
2tllgemeinl)ett  unb  wmefymtiä)  wegen  ber  @infad)bei 
ber  SSerfydltnifje,  bie  jwifcfyen  ben  bezüglichen  £luan* 
titdten  bev  Elemente  flattftnben,  merfwürbig  ftnb* 

Sn  biefev  Zxt  t>on  33erbmbung  fmb  bie  ©igen* 
fdjaften  bev  jufammengefekten  ©ubftanj  fef)r  tterfdjie* 
ben  fcon  ben  @tgenfd)aften  il;rer  Jße(jtanbtl)ei(e. 

2)  S)ie  ©ubjlanjen,  welche  eine  fet>r  geringe 
83evwanbtfd)aft  ju  einanber  l;aben,  fonnen  ftd)  in  al- 
len 2}evl)dltmffen  üerbinben,  welche  bie  ©venjen  ber 
§Küglid)feit  il)ter  SSerbinbung  nid)t  überfd)veiten. 

Sn  biefer  Tlxt  ber  SBerbtnbung  unterfcf)eiben  ftd) 
bie  Gigeufcfyaften  ber  jufammengefe^ten  ©ubjlanj  fefyt 
wenig  t>on  ben  @igenfd)aften  ibrer  33ejlanbtl)eile. 
©olcfye  SSerbinbungen  geben  j.  33.  baö  SBaffer  unb 
baS  Äocftfalj,  baö  SBafjer  unb  ber  Älfo&oi,  baö 
Söaffer  unb  ber  3ucfev. 

S)en  ©rab  ber  S$erwanbtfd)aft  ju  beflimmen,  i|l 
außcrfl  fcfywer,  beinahe  unmöglich ,  weil  it>re  SBir* 
fung  burd)  fefyr  üiele  frembe  Äräfte  abgednbert  wirb, 
beren  (Sinfluß  ni#t  genau  ju  fdfodfcen  i(h 


SBtcrtcS  Rapitch 

Sßon  einigen  einfachen  tragbaren  ©ubflanjen  unb  tljrcn 
@igenfd;aften. 

2Bir  wollen  l>tcr  blo§  bie  einfachen  wägbaren 
©ubpanjen  unterfucfyen,  beren  Äenntniß  $ur  ßrflä* 
rung  ber  (§rfd)einungen  nötfyig  ifi,  welche  in  niedre; 
reu  Operationen  ber  gdrbefunft  jlatt  fyabm. 
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6  x  ji  c  r  2t  r  t  i  l  c  l 

SSon  bem  ©auerjfoff  unb  bem  ©auerftoffgaS* 

©er  ©auerjioff  ifl  eine  einfache,  aber  wag* 
bare  ©ubjianj,  welche  man  barum  fo  genannt  fyat, 
weil  fte  febr  Meie  ©ubffanjen  burcl)  SSerbtnbung  mit 
tbnen  in  ©duren  tterwanbelt.  %ixd)  ber  SBafferjtoff 
befifct  bie  gabigf  eit,  mebrere  ©ubjlanjen  burd)  23erbin* 
bung  mit  ibnen  in  ©duren  ju  tterwanbelm  ©er 
©auerftoff  bilbet  mit  ben  SWetaßen  bie  fogenannten 
SDjcpbe,  b.  b-  fcerbrennbare  Äorper,  in  einem  folgen 
©rabe  mit  ©auerftoff  fcerbunben,  bafs  lefcterer  nid)t 
binveid^t,  fte  in  ben  ßuftanb  einer  ©dure  überju* 
fübren. 

SKan  ftnbet  ibn  niemals  frei,  fonbern  jeberjeit 
im  3ujianbe  ber  Sßerbinbung.  £)ie  einfache  33er* 
btnbung,  in  voeldber  er  ftcf)  barftellt,  ijl  bie  mit  bem 
SBarmeftoff,  welker  burd)  feine  (Slafticitdt  bie  ©runb* 
tfyetle  beffelben  fo  au3  einanber  treibt,  baß  fte  nic&t 
ben  geringen  äufammenbang  baben,  unb  fiel)  mit 
il)m  in  eine  luftartige  elafttfc^e  ©ubftanj  Derwanbelt, 
ber  ßuft  dbnltdE),  welche  nur  atbmem  (Sine  folebe 
©ubjtanj  nennt  man  ein  ©aS,  unb  ben  mit  bem 
SSSdrmejioff  oerbunbenen  ©auerftoff  ba$  ©auer* 
(tofffta*. 

9Ran  barf  alfo  ben  ©auerftoff  nicfyt  mit  bem 
©auerftoffgaS  t)erwedE)fetn.  35er  erfte  ijl  eine  ein- 
fache ©ubflanj,  ba3  jweite  eine  au$  bem  ©auerftoff 
unb  bem  SBdrmejioff  jufammengefe^te. 

©a8  ©auerftoffgaS  wirb  erhalten,  wenn 
man  baS  rotfye  £luetfftiberojrt)b,  ober  ba3  febtvar^e 
SRanganojrpb  (ben  fcfywarjen  S3raunftein) ,  ober  ein 
falpetcrfaureS  ©alj  in  einer  Retorte  glüljt  unb  ba$ 
jtd)  entbinbenbe  ©a§  in  einer  mit  SBaffer  gefüllten 
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gldfernen  ©locfe  ober  glafcfye  auffangt.  gur  ben 
ted)iüfcf)en  ©ebrau<$  gewinnt  man  e§,  nacf)  Äreifig, 
am  beften,  inbem  man  5  Steile  puloeriftrten  SBraun* 
jlein  mit  3  Steilen  concentrirter  ©df)wefelfdure  in 
einem  Äolben  $u  einem  S3vei  mengt,  bann  einen 
pfropfen  mit  gefrummter  ©laSrofyre  auffegt  unb  baS 
©anje  in  eine  gelinbe  SBärme  bringt.  2)a8  fiel) 
entwicfelnbe  ©a$  laßt  man  bur<$  einen  pneumatifdjen 
Apparat  in  glafd)en  preisen  unb  fyebt  A,  inbem 
man  biefelben  bur$  2Baffer  fperrt,  auf. 

3u  genauen  d)emifd)en  SSerfuc&en  öollf  ommen 
rcine$©auerjioffgaS  erhalt  man  weber  au££luecFftlber* 
op)b  nod)  au£  33raun|tein,  wol)l  aber  aue>  d)lorfaurem 
Äalt  unb  jwar  au3  100  Sr^etlen  be3  ©aljeS  39  Steile 
©auerjloff.  ß3  beft'fct  merfwurbige  (ligenfdjaften. 
@3  tjt  Doüig  burd)fid)tig  unb  folglid)  unftcf)tbar.  63 
l;at  weber  garbe,  nod)  ©erud),  noeb  ©efdjmacf.  ©ein 
fpeeiftf^eö  ©ewtdjt  betragt  1,1026,  eS  tfi  alfo  etwa3 
fd)wever,  all  bie  atmofpfydrifdje  ßuft.  2)urd)  einen 
ftavfen  ©ruef  erfyi^t  e3  fid)  unb  wirb  leud)tenb.  2)er 
SBarmeftoff  betrat  e6  auS,  ofyne  ee>  ju  gerlegen.  SSon 
ber  atmofp&ärifd&en  ?uft  unterfcf)eibet  eS  ft<#  t)aupt« 
fdcfylid)  baburd),  baß  eS  mel;r,  al5  biefe,  geeignet  ijt, 
ba3  Verbrennen  unb  2£tf)men  gu  unterhalten.  ü\it 
angejünbete  oerbrennbare  ©ubjianjen  oerbiennen  ba> 
vin  fct;r  fcfynell,  wobei  eine  3erfcfcung  berfelben  oor 
fid)  gebt,  ©er  ©auerftoff  oerbinbet  ft'ct)  ndntlid) 
mit  ber  oerbrennbaren  ©ubjtanj,  beten  Verbrennung 
er  bewirft,  unb  ber  auS  ber  Sierbinbung  mit  ifym  ge* 
tretene  SBdrmejloff  Reibet  ficf)  in  größerer  ober 
geringerer  Quantität  auS,  bod)  ijt  eine  Seuererfdjeb 
nung  nid)t  allemal  bebmgt,  waS  bei  niebriger  Sem* 
peratur  ober  langfamer  ©inwirfung  ber  gali  ijt, 
j.  33.  beim  £)rpbiren  ber  Metalle  ?c. 

2l)iere  leben  in  einem  eingefdjloffenen  Staume 
weit  rafcfyer,  wenn  berfelbc  mit  ©auer|loffga§  ange; 
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fußt  iji,  alä  wenn  er  nur  atmofpf)drifc&e  2uft  ent* 
l)dlt,  inbem  ber  ©auerjloff  ade  ßebenStbdtigfeit  er* 
böfyt,  aber  eben  barum  leben  fte  aucf)  furjer.  2lu<# 
l;ier  wirb  biefeö  ©a3  burdi)  ba§  2(tf)men  in  einem 
gereiften  ©rabe  jerfefct.  din  Ztyxl  ©auerftoff  ver* 
binbet  ftd)  mit  üerfd&iebenen  unreinen,  feilen  be§ 
33lute§,  unb  ber  baburd)  frei  geworbene  SEfjeil  be3 
SBdrmeftoffS  verbreitet  ftd)  in  ber  2unge  jur  Unter« 
Haltung  ber  tf)ierifdi)en  SSBdrme.  s 

SBetl  jebod)  ba3  ©auerjioffgaS  allein,  würbe  eS 
tdglid)  unb  fiünblid)  eingeatmet,  5U  fjefttg  unb  nad)* 
tbetlig  auf  bie  ßunge  wtrfen  würbe,  fo  ift  e§  in  ber 
atmofpf)drifd)en  8-uft  mit  einem  anbern  ©4$  von  ent* 
gegengefe^tcr  9latwc  vermifd)t,  von  welchem  wir  fo« 
gleich  reben  wollen. 

Sie  große  83erwanbtfcf)aft  be§  ©auerftoffeS  ju 
verriebenen  ©ubjlanjen,  eine  baburd)  bebingte  2luf* 
lofung  mancher  Äörper  unb  S3erbinbung  anberer  ©ub* 
ftanjen  mit  einanber  begrünben  bie  auänefymenbe 
SSBirffamfett  be£  ©auerjlofteä  bei  vergebenen  £)pe* 
rationen  beä  gdrbenS,  DrucfenS  unb  SSlctc^enS 
ber  ©tofte. 

3weiter  2frtifeL 

23on  bem  ©tiefftoff  unb  bem  ©tiäjlojfga«. 

.  ©er  9?ame  ©  tief  jl  off  bejeiefmet  einen  ©toff, 
welcher  (Srjiicfung  verurffecfyt.  (5§  fyat  mit  ibm  bte* 
felbe  33ewanbtnip,  wie  mit  bem  ©auerjloft:  man 
ftnbet  ibn  nie  außer  aller  SSerbinbung,  unb  bie  ein« 
fadjjle,  in  weldjer  er  Vorlauben  iji,  iji  bie  mit  bem 
Södimejioff,  mit  weld&em  er  ebenfalls  ein  ©a£  bilbeL 
SDian  ftnbet  tt>n  in  alkn  tfyierif<#en  Äorpem. 

£>a$  ©tief  fioffgaö  iji,  wie  baS  ©auerjioff* 
ga§,  unftcf)tbar,  elafiifd),  obne  S<u*be,  of)nc  ©eruefy,  ,. 
of;ne  ©efdjjmaef*   ©eine  ©d)were  tji  etwas  geringer 
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afö  bie  ber  atmofpbdrifcfjen  Stift  unb  beträft  0,976. 
GS  unterfcfyeibet  ftdE)  t>on  biefer  babureb,  ba§  e$  weber 
jur  Verbrennung  nod)  jum  2ftl;men  taugt:  benn  an* 
flejünbete  ©ubftanjen  ttcrlofchen,  unb  atl;mcnbe  2(;teic 
fterben  bann. 

-@8  laßt  fid)  mit  bem  ©auerftoffgaS  nur  buref) 
bie  Sßirfung  ber  Sleftricitdt  Dffcbinben;  b!o§  Dermw 
fcf)en  aber  !ann  man  beibe  ©afe,  wenn  man  fit  mit 
cinanber  in  Serübrung  bringt.  SMefeS  ©emifd)  ijl 
bie  atmofp^drtfd^e  ober  SebenSfuft. 

2tu3  biefer  fcf)etbet  man  ba$  ©tief  jfoffga£  auS, 
inbem  man  fie  in  eine  ©locfe  einfließt  unb  tyfyoS* 
pbor  barin  verbrennt,  welcher  fid)  mit  bem  Sauer* 
jioffe  üerbinbet,  worauf  baS  reine  ©titfjtcjfgaS  ju- 
rittfbleibt. 

3>n  ber  Sdrberei  ftnbet  baS  eigentliche  ©ticfjloff; 
gaS  an  unb  für  fid)  Feine  2fnwcnbimg,  \vot)l  aber 
in  feinen  33erbinbungen,  als  ©alpetevfduve  (mit  bem 
©auerfloff),  als  Ämmoniaf  (mit  bem  Jffiafferjioff), 
als  SMattftoff,  Si;an  (mit  bem  Äo&lenjtoff). 

Stittcr  3£  r  t  i  f  e  I. 

2Son  bem  SßajTerftoff  unb  bem  SOBaflci-ftofFgaö. 

£)er  Sßafferffoff  ijl  eine  einfache  ©übffanj, 
burd)  bereu  23erbinbung  mit  bem  ©aucrjtoffe  SBajjev 
entfielt,  wober  fie  ibren  9?amen  bat. 

Gr  wirb  nur  in  SSerbinbung  mit  anbern  6ub* 
ftanjen  angetroffen,  ©eine  einfache  SBerbtnbung  ijl 
Die  mit  bem  SBdrmejioffe,  mit  welkem  er  ein  ©aS 
Darjlellt :  eine  @rfd)cinung ,  bie  wir  bereits  erflärt 
jaben. 

25aS  SBafferftoffgaS  credit  man  fcf)r  reicht, 
rcenn  man  mit  4  bis  5  Steilen  SBafjer  oerbünnte 
Scfcroefelfäure  (SMtriolol)  in  einer  glafc^e  mit  einer 
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gldfernen  9?6f)re,  burd)  welche  man  ba§  ©a3  unter 
eine  mit  SBaffer  gefüllte  (Slocfc  leiten  fann ,  mit 
3inf  ober  (Sifen  in  33erüf)rung  bringt.  23ei  biefer 
Operation  wirb  ba3  Sßaffer  in  ©auerjbff  unb  2Baf* 
ferftoff  jcvlegt  25er  ©auerjloff  tritt  ndmlid)  an  ba§ 
SRetatt  unb  btlbet  mit  bemfelben  ein  SDrpb,  biefeS 
fcerbinbet  ftd)  mit  ber  ©cfywefelfdure,  unb  baburd)  ent* 
flel)t  fd&n?efctfaure§  ßtfen  (Gnfenmtriol,  Äupferwafter); 
ber  SBafferftoff  t>erbtnbet  ftd)  mit  bem  SQSdrmefloff, 
xötlqtx  burd)  bte  Sßirfung  ber  SSerwa.nbtfc&aftcn  frei 
wirb,  unb  Derwanbelt  ftd)  mit  il;m  in  ein  ©a§,  ba§ 
2Bafferftoffga§. 

Siefen  ©a3  ift  elajitfc^,  burd)ftcfyttg  unb  ofyne 
$arbe,  bat  einen  jlinfenben  ©erud)  unb  wiegt,  je 
naefebem  c8  mefyr  ober  weniger  rein  iff,  12  bis  15 
SM  weniger,  al§  ein  gleiches  SSolumen  atmofpbdrt* 
fd&er  Suft,  alfo  0,0688  bi§  0,0689.  JDa&cr  bient  e8 
gur  Stillung  ber  ßuftbaüonö. 

£)er  Sßdrmejloff,  ber  ein  SBejtanbtfyetl  beffelben 
tff,  bewirft  feine  2lu3bebnung.  Sjf  eö  rein,  fo  taugt 
e3  weber  jur  Verbrennung,  noeft  jum  2Ctbmen.  £)a3 
3Bafferjloffga§  laßt  ftd)  nämltcfi  nur  in  SBerüb3 
rung  mit  ber  2uft  ober  mit  ©auer fioffgaS 
entjünben,  we6l;alb  e$  aud)  brennbare  2uft  ge* 
genannt  wirb. 

S3ei  ber  gewöhnlichen  Temperatur  fcerbtnbet  e§ 
ftd)  mit  bem  ©auerjloffgaS  gar  nidjt.  SBeibe  ©afe 
treten  nur  bei  ber  ^otbglübbi^e  mit  einanber  in 
SSerbinbung,  unb  jwar  in  bem  83erl)dltniffe,  baß 
2  S3o(umen  SBaff erfioffgaS  unb  1  Volumen  ©auer* 
floffga«  ober  11,71  ©ewid)tetf)eile  SBafferftoff  unb 
88,29  Steile  ©auerjloff  ftd)  mit  einanber  Dereinigen. 
£>a£  ^robuft  ber  SSerbinbung  tjl  SBafier.  Sie  <£x* 
jeugung  biefer  flüfftgen  ©ubjianj  i(l  oon  fB&xme* 
unb  £id)tentwi<felung  begleitet,   JDaö  SBaffer  enthalt 
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bemnad)  weniger  2Bdrmej!off  unb  2icf)tffaff,  alö  feine 
JBejlanbtfyeite  im  gasartigen  3uffanbe. 

2)aS  SSafferjfoffgaS  bat  t>ie  ©igenfcftaft,  eine  ge* 
rotffe  Quantität  fcon  Äol;lenjioff  aufjulofen,  wenn  eS 
benfelben  fefjr  oert^etlt  antrifft;  eS  bilbet  bann  mit 
bemfelben  Äo&lenwafferjioffgaS :  SSier  9?aumtbeÜe 
2BafferftoffgaS  Derbinben  fid^  ndmlid)  mit  l  Kaum* 
tfyeile  Äof)lenjioffbampf  ju  Äol)lenwafferjtoff* 
gaS,  unb  2  9faumtf)eile  SBafferjloffgaS  mit  1  9?aum* 
nette  SSoblenjloffbampf  ju  ölbilbenbem  Äo^ 
lenwaffer jloff gaS.  ßefetereS  ©aS,  mit  gcwoljn* 
liefern  Äofylenwafferftoff  unb  anbern  ©afen  gemengt, 
bilbet  baS  fogenannte  8eud)tga§,  welches  burd)  bie 
©ejitllatton  ber  ©teinfotylen  it.  gewonnen  wirb. 


Sterter  Ettifel. 

S3on  bem  £of)lenftoff  unb  bem  fo&lenfaurcn  @a0. 

Ser  £ o  1)1  en jloff  bilbet  einen  S3efianbtl;cil 
faft  aller  Äorper,  ja  eS  gibt  einen,  ben  ©iamant, 
welker  na<3)  ben  neuften  Untcrfud&ungcn  allein  au3 
Äofolenfloff  im  ßuftanbe  ber  Ärpflallifation  befielt. 

25aS  fol;lenfaure  ©aS  bat  feine  garbe;  ©es 
vud)  unb  ©efd&macf  ftnb  fduerltcft,  cS  tfi:  fdjwerer 
als  bie  atmofpl)drtfdf)e  ßuft,  unb  fein  fpet«  ©en).  = 
1,524.  2Benn  man  S0?armor  (foblenfauren  Äalf)  mit 
©d^wefelfdure  ober  v^broc^lorfdure  befyanbelt,  fo  Fann 
man  baS  ftc^>  entwicfelnbe  Eol;lenfaure  ©aS  in  ber 
pneumatifcfjen  SQBannc  auffangen. 

£>aS  ©aS  ftnbet  in  ber  gdrberei  ic.  für  jW& 
felbjl  feine  2lnwenbung,  wol;l  aber  in  feinen  Serbin* 
bungen  mit  ©auerjtoff  unb  äBajferjioff. 

£)ie  @runbfd£e,  welche  wir  in  biefem  2(bfc^nitt 
aufgehellt  fjaben,  werben  f)inreid)en,  um  alle  dbemU 
fcfye  2Btvfungen,  welche  in  ber  Ausübung  ber  gärbe* 

2* 


fünft  üorFommen,  —  wie  bte  3erfe£ung  bcS  2öaffer§, 
t»ie  fiöj  in  fielen  gdtfen  ereignet,  bie  (fntflefyung  t>on 
SDr\>t>en,  Don  ©duren  unb  ©aljen,  welche  jur  33e* 
reitung  ber  S3eijen  unb  jur  ^erüorbringung  bei 
Savben  bienen  —  nicfjt  altein  richtig  ju  wrßetyen, 
fonbem  aud^  ftd£)  felbjl  ttollig  ju  crfrdren. 


3  weit  et  2Cbf$ttttt 

§3on  ben  Uvfadjen,  vueld^e  einen  bemerkbaren  Cnnfluß  j 
auf  bie  garben  äußern. 

@tfteö  ftaMteL 

£5a§  8td&t  ift  eine  unwägbare  ©ubftanj,  welche 
auS  dußeijt  feinen,  fet)r  elaftifd^en  Steilen  befielt, 
bie  ftd)  reißenb  fcfyneü  bewegen  unb  burdb  bie  burdf)* 
fid&tigen  ©ubjianjen  buvd&fc&ießen.  ©o  jlromt  baS  ! 
£id)t  ber  ©onne  unb  ber  ©terne  in  ben  Sidumen 
be3  Rimmels  in  einer  ©efunbe  burcfy  eine  gerne  t>on 
40,000  beutfcfcen  SBetlen. 

©er  wefentHcfje  ß^arafter  biefer  ©ubjhnj  ijt, 
baß  fte  un§  bie  ©egenfidnbe  ftdE)tbar  ma<$t,  inbem 
fie  auf  ba3  ©efyorgan  xvixtL 

Unter  ben  t>erfd)iebenen  ©ubftanjen  in  ber  9?a* 
tur  t>erfdE)Iu<fen  einige  bie  2id&t|lraf)len ,  anbere  wer* 
fen  fte  auf  unfere  2(ugen  jurücf,  unb  nocfc  anbere 
brechen  btefelben  wdfyrenb  tfyuS  2>urdjgange§, 

Sic  weißen  ©ubpanjen  erfd^einen  unö  nur  ba* 
burc^  weiß,  baß  fte  bie  farbigen  ©trafen  vereint 
jurfiefroerfen. 
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eine  febwarje  ©ubjfanj  bagen  tterfcblucft  alle 
8t(^tjlraf)[en  ober  wirft  ben  Äugen  nur  ein  dußcrjl 
fd)tvad)e3  fitd^t  ju. 

(Snblid)  erfd&eint  uns  ein  ©egenjlanb  t>on  einer 
befonbern  garbe  gefärbt  babur<$,  baß  ei  biefe  Sarbe 
unfern  Äugen  jurftefroirft  unb  bie  übrigen  t>erfd)lucft, 

Sie  fp^pfffer  fmb  ber  Meinung,  bie  ©igen* 
ttaft,  gewtffe  farbige  ©trafen  ju  t>erfd)lucfen  unb 
bie  anbern  juruefjuwerfen,  bange  t>on  ber  SZatttr  Der 
gefärbten  ©egenjldnbe  unb  üon  ber  S3efd£)affenbeit 
tf)rer  £)berfldc|e  ab. 

2)tc  d&emtfc&e  SBirfung  be$  2idE)te§,  baß  e§  balb 
gerDtffe  ©ubftanjen  jerfe^t ,  batb  bie  SSerbinbimg  ei- 
ner mit  ber  anbern  befördert,  wirb  ÖZiemanb  leugnen. 

25er  ©tnfluß  beffelben  auf  ade  garben  inSge^ 
fammt  unb  vwmfymlitfy  auf  bie  blaffen,  i|l  allgemein 
befannt.  9#an  weiß,  baß  alte  gefärbte  Stoffe,  welche 
ben  £tdj)tjlrabletx  auSgefefct  :ftnb,  ftdE)  nadj)  unb  natf) 
entfärben.  Sie  feibenen  S3orl;dnge  an  ben  genftem 
unb  ttorjuglid)  bie  wollenen,  leinenen  unb  bäum* 
wollenen  ©toffe,  welche  mit  SBrafilten;,  @amped)e; 
unb  ©elbtjolj,  mit  ©aflor,  SDrfetUe  unb  bergleid&cn 
garbematerialien  gefärbt  ftnb,  beweifen  e6. 

2)ergleidE)en  garben  fonnen  bafyer  nur  fo  lange 
bauern,  aI6  man  fte  t>or  ber  unmittelbaren  unb  an* 
battenben  Sßirfung  ber  ©onnenftrafylen  bewahrt,  unb 
bie  ©toffe,  welche  mit  folgen  Materialien  gefärbt 
worben  fmb,  muffen  im  ©chatten  getroefnet  werben. 
3a  felbft  bei  ©toffen,  bie  mit  ganj  achten  Sarben 
gefärbt  ftnb,  ijt  ba3  Srocfnen  berfelben  im  ©Ratten 
ju  empfeblen,  inbem  bie  garben  üiet  ferner  unb  leb- 
hafter werben. 

£)a3  Std&t  wirft  felbjl  auf  bie  feflejten  Sarben, 
welche  bie  Äunjl  beruorbringen  fann,  wie  bie  blaue 
gavbe  au$   ber  Snbigfupe   unb  ba§  2tbrianopel; 


22 


votf)  tji,  fo  baß  fte  mit  ber  3ett  fd^tt>dc^er  unb  mat* 
ter  werben. 

3)a3  2id)t  ift  alfo  bie  Urfad^e  be§  mefyr  ober 
minber  fcfynellen  ttnb  bemerkbaren  §3erbleid)en£  aller 
garben  ofyne  2(u$nabme  auf  allen  Tlxten  oon  ©toffen. 
<t§  foll  nad)@at;  2  uffac  unb  Sfyenarb  rute  eine 
SÖBdrme  öon  150  —  200ö  (5.  auf  bie  garben  wirfen. 


SwctteS  Stapitel* 

23  o  n  tem  KB  4  r  m  e    p  f  f . 

2>er  SBdrmeftoff  tjl  eine  unwägbare  ,  duperjl 
feine  unb  elaflifcfce,  unftcfytbare,  bi§  je£t  nocfy  nid)t 
allein  für  ftdE)  bargeflellte  ©ubjlans,  welche  in  am 
bern  ©ubflanjen  ft'cf)  ankaufen  fann,  in'oem  fte  tt>rc 
Steile  au§  etnanber  treibt,  folglich  tl)ren  Umfang 
vergrößert  unb  i^ven  3ufammenfyang  fc^road^t.  ©ein 
rocfentlid^er  ßfyarafter  ijl,  bafj  er  in  unfern  Drganen 
eine  ©mpftnbung  t>erurfad)t,  weldbe  wir  bie  SBdrme 
nennen.  Man  barf  alfo  ben  SBdrmejloff  nid^t  mit 
ber  SBdrme  t>erwedE)feln.  25er  SBdrmejtoff  tjl  bie 
Urfacfye  bev  2ödrme  unb  bie  Södrme  ift  bie  SSirfung 
be§  SBdrmeflop.  Man  empfmbet  Södrme,  fobalb 
man  mit  einem  ©egenjlanb  in  SSerüfyrung  fommt, 
welcher  SBdrme  auö(lral)lt,  fcf)lu(ft  hingegen  ein  fol* 
c^er  Äorper  bie  Söarm?  ein  unb  entjie^t  fte  im§ 
mithin,  fo  empfmben  wir  Ädtte. 

Sie  ©ubjlanjen  jleüen  fiel)  un§  in  brei  Suftdni 
ben  bar;  1)  im  fejlen  3ujlanbe,  wobei  fte  ber  Tren- 
nung il;rer  Sbeile  mein*  ober  weniger  SBiberjlanb  cnU 
gegenfe^en;  2)  im  flüfftgen  3ujlanb,  in  welkem  il;re 
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ZpeiU  einen  fdfjwadEjen  3ufammenbang  fyc&en,  ber 
leicbt  überwunben  werben  fann;  3)  im  luftartigen 
elajiifc^en  3uflanb  ober  im  ©aSjuftanb ,  in  welchem 
bie  Steile  feinen  3ufammenf)ang  mit  einanber  Ijaben 
unb  folglich  if)rer  Trennung  feinen  SStOerjtanb  ent* 
gegenfe^en. 

©iefe  t>erfd)iebenen  3njldnbe  fangen  Bort  jroet 
Ärdften  ab,  beren  SBirfungen  einanber  entgegengefe^t 
fmb.  Sie  eine  ijl  bie  Äraft  be3  3ufammenbang§, 
welcbe  bie  an  einanber  fjangenben  Steile  in  SSerbins 
bung  I;dlt  unb  bie,  rocld^e  getrennt  fmb,  jufammen 
ju  bringen  jlrebt.  £>ie  anbere  ijl  bie  Äraft  be$ 
SBdrmejioffS,  welcher  jwifcben  bie  Steile  ber  ©ub- 
jlanjen  einbringt,  fte  ju  trennen  unb  i(;ren  3ufami 
menl;ang  ju  f<^ix>dd^en  jirebt. 

£)ie  ©iibjianjen  ffnb  im  fejfetl  3ujtanbe,  wenn 
bie  Äraft  bc§  3tifammenbang§  ibtet  Steile  mel)r  ober 
weniger  jidrfer  ijl,  als  bie  bagegen  wirfenbe  Äraft 
bes>  SBdrmcftop. 

©ie  fmb  im  flüfjtgen  Suflanbe,  wenn  biefe  beb 
ben  Ärdfte  einanber  baS  ®k\ö)gtxoxti)t  galten  ober 
betnabe  einanber  gleitf)  frnb« 

©ewiffe  ©ubftanjen  enblid)  treten  in  ben  gas- 
förmigen Sujlanb,  wenn  bie  Äraft  be$  SBdrmefloffS 
bie  Äraft  be£  3ufammenl;anga  in  bem  ©rab  über- 
trifft, baß  biefe  gar  nid)t  mebr  wirfen  fann« 

@3  fet)  nun  ber  3uflanb,  worin  eine  ©ubflanj 
fieb  beftnbet,  weiter  er  wolle,  fo  bewetjl  bie  ßrfab- 
rung,  baß  fte  burd)  ben  SBdvmefioff  au$gebel;nt  wer- 
ben fann. 

Sie  2(u6bel;nung  flufftger  ©ubßanjen  bat  man 
angewenbet,  um  Snflrumente  barjujMlen,  womit  man 
bie  üerfduebenen  ©rabe  ber  SBdrme  mißt,  welcbe 
Sbermometer  (SBdrmemcffer)  genannt  werben. 
S)?an  bat  beren  welche ,  bie  mit  Älfobol  unb  welche, 
bie  mit  £luecfftTbcr  gefüllt  fmb.     Sie  leMcm  fmb 
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üorfcüglid)  für  ben  Sdrbcr  /  welcher  juweilen  biefcS 
Snft.vument  ju  S?atl)e  jie^ii  muß,  von  niedrerem 
Siufcen,  als  bie  erfiern. 

Um  bie  oerfcbtebenen  ©rabe  ber  Sßdrme  ju  be* 
jlimmen  t>at  man  jwei  fünfte  berfelben  angenom* 
men,  bie  Temperatur  beS  fd&meljenben  <£tfe§ 
unb  b c6  fochenben  SBSafferS  bei  einem  ©rucfe 
ber  ßuft  üon  28  %oU.  Sie  Temperatur  jungen 
tiefen  jroei  fünften  fyat  Sfeaumur  in  80  unb  §al)s 
renbeit  in  180  ©rabe  geseilt;  bei  bem  hnnbertgra* 
bigen  Thermometer  tfl  ber  2(bßanb  in  100  ©rabe 
geseilt.  £>er  gdrber  tbut  xoof)l,  wenn  er  ji<fi  ein 
folcheS  Thermometer  anfebafft,  an  roeldbem.  bie  Sfeau* 
murfche  unb  bie  bunbertgrabige  (Sintbeilung  neben  ein« 
anber  angebracht  ftnb,  um  bie  Sßdrme  feiner  S3dber  nadj 
t>erfd)iebener  33orf$rift  bejiimmen  ju  fonnen.  Unb 
in  allen  gdüen  wirb  eS  gut  fepn ,  wenn  baS  S3ret, 
an  welc&em  eS  befcjtigt  tji,  auS  jroet  ©tücfen  beftebt, 
t>on  welchen  ba§  untere  nur  2  bis  3  3oII  lang  unb 
mit  bem  obern  burd)  ein  ©charnier  üerbunben  ijt, 
bamit  man  e§  in  bie  £öl)e  fdjlagen  fann.  Sjl  eS 
fo  eingenistet,  fo  fann  er  bamit  bie  Temperatur  ei* 
neS  jeben  2Babe§  prüfen ;  ohne  bie  Raffung  beS  Sna 
jirumentS  ju  behäbigen. 

2)a  in  ben  meinen  tetfmifeben  unb  $emifd)eti 
SBerFen  bie  üerfc&tebenen  SBdrmegrabc  auch  nach  ben 
Genteftmalgraben  angegeben  werben  unb  bie  ^ebuetio* 
nen  ber  ©rabe  ber  brei  t>erfd)tebenen  ©calen  gegen 
dnanber  immer  mit  gettraubenben  ^Berechnungen  Oer« 
Fnüpft  ftnb,  fo  fugen  xoix  hier  eine  Tabelle  bei,  welche 
mit  einem  S3licf  jtet§  bie  correfponbirenben  ©rabe 
ber  brei  uerfchiebenen,  am  meijien  gebräuchlich™  ©ca* 
len  ber  ^afrentyeit'ftyrn ,  ßenteftmal*  ober  ßetftuSs 
feben  unb  ber  beS  Sieaumur  neben  einanber  auf  ei- 
ner unb  berfelben  £)6l;e  jeigt* 
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£>a3  SWittel,  welches  man  in  ben  gdrbereten  an* 
tt>cnbet,  um  ftd)  SQBdrmeftoff  ju  t>erfd)affen ,  befielt 
im  Verbrennen  fcon  Jpolj,  £>olj?ül;len,  Sorf  unb 
©tetnfofylen  in  geuerfidtten ,  welche  bie  jum  gdrben 
nötigen  Äeffel  enthalten. 

9ttcf)t  nur  bie33efd)leuntgung  ber  Arbeit,  fonbem 
jngletd)  bic  ©parfamfeit  fovbevt,  baß  bie  geuerjldtte 
fo  eingerichtet  fep,eba(5  fte  in  ber  furjejien  3eit  burcö 
2fntDcnbung  ber  moglic^jt  geringjien  Quantität  S3renn^ 
matcrial  auc&  ben  nötigen  ©rab  üon  SBdrme  gibt. 

Sie  Dorttyeil&aftejie  @invict)tung  ber  Seuerpdtte 
fmbet  man  in  ^)ec[ctö  SSSerfe :  „Ueber  bie  SBdrme 
imb  beren  SSenvenbung  in  ben  Äünpen  unb  ©ewev^ 
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ben-"  2tu«  bem  granjJtffc&en  überfefct  t>.  D.  £art* 
mann.   S3vaunfcbweig  1830. 

Snbeffen  wäre  bei  bem  in  mehreren  ©cgenben 
£)eutfd)lanb3  immer  mehr  überbanb  nebmenben 
$oljmangel  febr  ju  wünfcben,  baß  man,  wenigjlenS 
in  großen  Färbereien,  von  SJumforbS  (Svftnbung,  bur<& 
ben  beißen  Sfompf  auö  einem  Äeffel  mehrere  Äeffel 

!  ju  erbten,  ebenfalls,  wie  bereite  in  granfreieb  ge* 
fdf)iebt,  ©ebraueb  machte.  2>ie  33efd)reibung  biefec 
Einrichtung,  bie  jefet  auch  in  ©eutfebtanb  (Singang 
ftnbet,  tjl  enthalten  in  #ermbjiebtS  SRagajm  füc 
gdrbet  S3b.  3,   ferner  in  £>ingfer3  Anleitung  jur 

-  SBenufeung  ber  Sßafferbdmpfe.   ÄugSburg,  1818. 
©er  (Sinfluß  beS  SBdrmejlojfS  auf  bie  ©pera* 

1  tionen  beSgdrbenS  ift  leicht  ju  begreifen,  wenn  man 
barauf  2Cd^t  bat ,  baß  1)  bie  SBtvfung  beffelben, 
welche  bie  faferförmigen  SE()eilchen  beS  Seinen  unt> 
ber  SBaumwolle  gewiffermaafen  üon  einanber  lojl,  ib* 
ren  3ufammenbang  fcbwdcbt  unb  baburch  ibre  23ers 
binbung  fowobl  mit  bem  Seijen,  als  mit  bem  gar* 
bejtoffen  erleichtert,  welche  ohne  biefeS  nicht  jlattftru 
ben  würbe;  baß  man  2)  einjtg  nur  bureb  feine  Straft 
im  ©tanb  iji,  bie  garbeftoffc  au§  ben  garbemate* 
rialien  gdnjticb  auSjujieben;  baß  3)  eine  jjebc  Dperas 
tion  einen  beftimmten  ©rab  ber  SBdvme  erforbert, 
ben  man  genau  beobachten  muß,  um  bie  garbe,  bic 
man  verlangt,  ju  erhalten  unb  4)  baß  bie  Regierung 
beS  geuerS  in  ben  Operationen  nicht  gleichgültig  ifi, 
inbem  e£  gdlle  gibt,  wie  5.  58.  bei  bem  SärfifcfM 
rotbfdrben,  wo  bie  SBdrme  fd)Uc$terbing§  fo  geftcU 
gert  werben  muß,  baß  baS  S3ab  nicht  eber,  als  bin^ 
nen  einer  beftimmten  3eit  jum  Äod)en  fommt 

3n  golge  biefer  ^Betrachtungen  wirb  man  einfeben, 
wie  wichtig  eS  ijf,  ben  SBdrmejtoff  genau  51t  fennen, 
ba  er  auf  bie  (Srfcheinungen ,   bie  ftch  in  ben  £>pe- 
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rattonen  beä  gdrbenS  barjMen ,  einen  fo  großen 
Einfluß  bat* 


©rittet  ftapitel. 

SSon  ber  atmofpf)äufci&en  £uft. 

Sie  atmofpbdrtfcf)e  guft  tjl  bie  Wlatexk, 
welche  ben  ©rbball,  ben  wir  bewofynen,  überall  um* 
fd)tiept  unb  aud)  bie  gemeine  ßuf t  genannt  wirb. 

©ie  ifi  eine  burd)ftd)tige  unb  üotlfommen  ela* 
ftifd)e  ©ubftanj,  bie  weber  ©erud),  nod)  ©efcbmac? 
^at ,  t>erfd)iebene  ©d)were  beftfct  unb  ftd)-  jufammen« 
preffen  laßt.  Sei  jebem  ©rabe  be§  SrucfeS  unb  bei 
jjeber  Temperatur  bleibt  fte  in  il)rem  gasförmigen 
Suftanbe.  £>a£  fpeciftfd^e  ©eaucbt  ber  ßuft  wirb  — 
wie  man  fid)  be3  fpeciftfcben  ©eroid&teS  beö  2S3affer§ 
ju  S3ejitmmung  ber  fpectftjcf)en  Schwere  ber  mfdjie* 
benen  ©ubftanjen  bebient  —  bei  33eftimmung  ber 
fpectftfd^en  Schwere  aller  luftformigen  Äorper  jum 
©runbe  gelegt 

2Bieberl;olte  Belegungen  berfelben  b^ben  gezeigt, 
baß  ibre  wefentltcben  SBeftanbtbeile  ©auerftoffgaä 
unb  ©ticffloffgaS  ftnb  unb  baß  100  Steile  berfelben 
ungefdbr  23,09  Steile  be3  erfien  unb  76,91  Steile 
beS  jweiten  enthalten.  2(ttßer  biefen  ftnb  ii)x  no<# 
frembe  ©ubflanjen,  üornebmltd)  unb  faß  immer  Äol;* 
lenfdure; ©a3,  etwa  t  ^}rocent  beigemifdjt. 

£)a£  ©auerjioffga§ ,  mlä)c§  fte  enthalt,  erfor* 
bert  b^uptfacblicf)  bie  2(ufm"erFfamfeit  be3  gdrberS. 

güi'S  erjie  berul)t  auf  ben  ßigenfdjaften  be§ 
©auerjioffgafeS  bie  Simeone  ber  SS  er  brennung. 
3)te  brennbaren  ©ubjlanjen  ftnb  nur  baburd)  brenn* 
bar,  baß  fte  ftcb  mit  bem  ©auerjioffe  üerbinben,  unb 
in  ber.  SJerbinbtmfl  beffelben  mit  einer  brennbaren  ©ub* 
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jlanj  befM;t  bie  Verbrennung,  ©iefe  SBerbinbung 
[aber  erforbert  faft  jebcrjeit,  baß  eine  foldje  ©ubjianj 
ju  einem  geroiffen  Sßdrmegrab  erhoben  wirb*  Äotyle, 
f  ^olj,  £)el,  gett  brennen  niä)t  efter f  al§  bis  fte  mefyr 
ober  roentger  erfyigt  vrorben.  $abm  biefe  ©ubffan* 
jen  ben  erforberlicfyen  ©rab  Don  SBdrme  erhalten, 
fo  jerlegen  fte  baö  ©auerjloffgaS,  inbem  fte  ben 
©auerftoff  anheften,  woburef)  ber  SBdrmeftoff  in  grei* 
fyeit  gefegt  wirb, 

25er  ftier  aufgehellte  ©runbfafc  fyat  bie  @f;emi?er 
veranlaßt,  jroei  Ärten  fcon  Verbrennung  anjunet)* 
tuen,  eine  fcfynelle  unb  eine  atfmdlige  9Se r» 
brennung.  33ei  ber  erften  vertiert  ba3  ©auerjloff* 
gaS  plofelicfo  ben  größten  Sfjeil  feineS  SBärmejiop; 
e£  entwickelt  ftd)  bann  Diel  Södrme  unb  oftmals  auef) 
Stamme ,  rote  bei  bem  Verbrennen  beS  #oIje§,  be3 
£)el$  unb  be£  getteS.  ©ei  ber  jwetten  2Crt  ber  Verbren* 
nung  Reibet  ftd&  ber  SBdvmefioff  atlmdlig  ab  unb  in  fo 
geringer  Quantität,  baß  e3  faft  unmöglich  ijf,  e§  ju 
bemerken.  @o  gebt  juroeilen  bie  Verbrennung  geunf« 
fer  9Re  tafle  bei  ber  gewöhnlichen  Temperatur  ber  HU 
mofpftare  t>or  ftd),  rote  benn  ba£  Verroften  be§  (St* 
fenS  j.  33.  nicftt6  anbereS  ift,  at3  eine  langfame 
SSerbrennung  beffetben. 

Sn  allen  galten  f}dngt  bie  Quantität  be§  2Bdr* 
mejiop,  bie  fid)  entwickelt,  oon  mehreren  Urfac&en 
ab.  Sie  Dornefymffen  fmb  ber  3u(knb  ber  brenn* 
baren  ©ubfJanj,  bie  VerwanbtfdE)aft  unb  bie  gro* 
ßere  ober  geringere  (Smpfänglicfyfett  berfetben  für  ben 
©auerjloff. 

(£3  wirb  bat)er  nid&t  fcfywer  ju  erklären  fepn, 
warum  bie  Verbrennung  im  reinen  ©auevjtoffgaS 
fd&neller  oon  (Statten  gel;t,  als  tri  ber  atmofpf)drifd)en 
Sitft  unb  wie  in  bem  evjlen  ftd)  mefyr  2Bdrme|ioff 
unb  ßid&t  entbinbet,  ale>  in  bem  jweiteu;  warum 
burdE)  ben  3uß  c'ne^  9utm  ©d&loW  ober  burd)  ben 
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SBinb  eine§  S3tafebalg§  bie  Verbrennung  befd)leu* 
nigt  wirb;  warum  fte  in  bitterer  Suft,  wie  bei  bet 
Ädlte,  lebhafter  iji  unb  warum  fte  im  luftleeren  Sfaum 
ober  in  einer  Suft,  welche  feinen  freien  ©auerftoff 
enthalt,  nic&t  ftattftnb.ee. 

2Mefe  33emerfungen  werben  für  einen  tterftdnbi* 
gen  gärber  jureidjenb  fepn,  ibn  ju  bewegen,  baß  er 
feinen  geuerftdtten  bie  gehörige  ©ejlalt  unb  2Beite 
gibt  unb  feine  Brennmaterialien  barnaci)  rod&lt  unb 
anwenbet 

gür'ö  jweite,  ob  e6  gleicb  im  Allgemeinen  wabr 
tft,  baß  fciele  fdvbenbe  ©ubftanjen  ifjre  garbe  bem 
©auerftoff  üerbanfen,  fo  ift  c8  bodf)  wichtig,  ju  bes 
merfen,  baß  berfelbe  in  ben  organifcben  ©ubflanjen 
ben  ©runb  ju  ibrer  Entfärbung  legt,  unb  wenn  er 
barin  angebduft  fte  weiß  ju  macben  ftrebt.  £)a* 
l)er  rübrt  ba£  SSerfa&ren,  bie  robe  Seinwanb  unb 
ba§  gelbe  SöacbS  an  ber  Suft  ju  bleichen,  inbem 
ber  in  ber  atmofpfoärifdjen  Suft  enthaltene  ©auerjbff 
hierbei  in  SBirffamfeit  fommt. 

gür'3  britte,  t>a  bie  atmofpbdrifcbe  Suft  jeberjett 
tnef)r  ober  weniger  feucht  ift,  fo  folgt  barauS,  baß 
man  tt>r ,  um  fte  jum  Srocfnen  ber  naffen  33aum- 
wolle  unb  beS  naffen  Seinen  tauglich  ju  machen,  notb* 
wenbig  bie  geudjttgfelt  bcnebmen  muffe.  £)ie£  ge* 
fd^tebt  baburd),  baß  man  ben  SBdrmejioff  auf  fte 
wirfen  laßt,  wie  in  ben  Srocfenjtuben  ber  Äattun* 
brucfereien  unb  in  ben  5R  öftreren  ber  Surf ifdbrotb* 
fdrbcreien  gefcf)iebt  Sie  Cuft,  welcher  t'bre  wäßrigen 
Steile  auf  biefe  2trt  entjogen  worben  ftnb,  bemäcö* 
tigt  ftdb  bann  berjenigen,  welche  in  ber  Baumwolle 
ober  in  bem  Seinen  enthalten  ftnb. 

Sangfamer  erretcbt  man  biefen  3m<$,  wenn  man 
bie  naffen  ober  feuchten  ©toffe  auf  SErocfenpIdfeen 
ober  Srocfenboben  bem  Suftjug  auSfefet.  Sie  jiete 
Erneuerung  ber  ßuft,  welche  fte  burdE)ßrei$t,  bewirft 
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ofyne  v£)Üfe  be§  geuerS  einen  beträchtlichen  ©vab  ber 
Srocfenfyeit,  ber  aber  nict)t  immer  aii5reid)cnb  if}< 
Snbejjen  erljeifc^t  bie  ©parfamfeit,  mit  bem  Srocf* 
nen  an  bev  2uft  ben  Anfang  ju  machen  unb  eS  in 
ben  Ärocfenjluben  ju  üoltenben. 

gur'S  vierte,  bie  atmofp^dnfc^e  £uft  ijl  immer 
mit  einem  bie>  $w«  ^unbertt(;ei(en  Äoblenfdure* 
©aS  t>ermifd)t.  23on  biefer  5öemerfung  werben  mir 
anberwdrtS  ©elegenfyeit  fyaben ,  bie  Änwenbung  ju 
machen. 

(Sinen  l;6tf)ft  intereffanten  ©ebraud)  Don  ber  ßin* 
tvtrhtng  ber  atmofpfydrifdben  8uft  bei'm  gdiben  ma* 
cf)en  bie  @f)inefen,  ©ie  warten  ndmlid)  bei  25e* 
fyanblung  U)rer  gldnjenben  Serben  biß  juwi  Eintreten 
ber  SioiCoftpafTatroinbe,  welche  ft'e  5)acf^fung  nen« 
nen,  £)ann  ifi  bie  Suft  augerorbentltd)  tvoefen,  unb 
bie  Sarben  erhalten  baburef)  einen  um>erglei<$tidjen 
®(an$. 


»tertcS  SiapitcL 

18  o  n  bem  Söaffer. 

£)a§  SBafier  ifi  feineSwegS  eine  einfache  ©ub< 
ftanj,  wie  man  efyebem  glaubte,  foubern,  wie  man 
in  neuerer  3eit  gefunben  tyat,  baö  ^robuPr  ber  83er* 
binbung  Don  88,9  ©ewid)ttt)ei(en  ©aueifloff  unb 
11,1  ©ewicf)ttf)etlen  2Saf[erjlofi\  ©ein  fpeciftfc^e§ 
©ewicfyt  bat  man  ^tt  1,0  angenommen  unb  als  9J?aa6* 
einfyeit  bei  ber  33eflimmung  ber  fpeeiftf^en  ©Zweien 
anberer  ©ubjfon^en  fefigcfe&t,  ©eine  l;6d)ile  £>id)* 
tigfeit  f)at  ba3  SSBaffer  bei  3,281°  3?. 

£)a$  SBaffer  fann  in  brei  üerfd;iebenen  3utfdn* 
ben  erijthen:  1)  im  fejlen  3u(lanbe,  als  ^>d)nee  unb 
(StS;  2)  im  flüffigen  3u(lanbe,  worin  man  eo  ge* 
<Sd^aupta§  6. 4.  *wfc  3 


w6bnli$  fielet,  unb  3)  im  3uftanbe  be3  2Nimpfc3,  in  \ 
welchem  e$  einem  ©a§  dbnlic^  #   ba\>on  aber  Darin  i 
K>erfd)iet>en  ijt,  baß  e$,  trenn  e§  jufammengebrutft 
ober  in  einem  gewiffen  ©rabe  abgefublt  wirb,  ftd> 
Derbttyet  unk  mi  btm  gaSfdrinigen  Buftanbe  in  ben 
tropfbarfliif Ilgen  übergebt. 

Sn  2fnfet>ung  feinet  fejlen  SufianbeS  ift  fcier 
blo£  ju  bemerfen,  ba£  e£  bei  feiner  SSerwanblung  in 
©5  feinen  Umfang  t>ergro§ert  unb  baburrf)  bie  gla* 
feinen  unb  irbenen  ©efdpe,  worin  e£  jti$  beftnbdfl 
jerfprengt. 

Sn  bem  Suflanbe,  in  wefebem  e£  fid>  in 
ferm  Sttima  am  gewohntiebften  beftnbet,  -fleüt  e$  eine 
burdjftdjtige  $(6fftgfeft  ver,  bie  weber  garbe,  noefc 
©erud)  bat,  jtd)  ^ufammenbiucfen  ld£t  unb  fäbtg  ift 
eine  fet>r  grofe  Änjabl  Subflan^en  ju  erweisen  unb 
aufjutofen. 

©ine        nirf.ic&frr.i  Q'u}r:S6:r:::\  tee 
in  ber  gdrbcve;  :r:  .    t:c  r'i:ben* 

bm  Sub|lan$en,  :::  Sauren  unC  Die  2alu\  \v-::±c 
man  anwenbet,  aufjulöfen  unb  fte  in  einer  fetten 
SSertfceilung  $u  erhalten,  tap  fte  [eidjt  allen  ©leffen 
mitgeteilt  werten  unb  mit  benfclben  ftd)  uerbinben 
fennen. 

£ie  auflefenbe  Äraft  beffelben  wirb  in  ben  meb 
ften  gaHen  burd)  bie  SBirfung  be$  SBarmeftoffS  fe&r 
tterjidrft.  £>aber  arbeitet  fcer  gdrber  feiten  bei  ber 
gewöhnlichen  Temperatur  ber  Xtmofptydre;  faft  inl- 
mer  erbiet  er  ba£  SBaffer  mefyr  ober  weniger,  um 
bie  fdrbenben  ©ubjtan$en  aussieben,  um  Jßet^en 
unb  garbrbdber  $u  bereiten,  unb  bie  bereiteten  35ei; 
gen  unb  garbebdber  felb|l,  um  beibe  ben  ju  färben^ 
ben  Steffen  mitjufbeilen. 

SBenn  ba3  SSaffer  bur<$  ben  SSärmefioff  auS^ 
gebef?nt  wirb  unb  ftd>  in  £>ampf  wrwanbelt,  fo  be^ 
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fommt  e3  einen  Umfang;  roelc^cr  1607  SBal  .großer 
iji,  als  fein  Umfang  im  ßiuftgen  äufianbe« 

©tefe  fo  betrai)t!id)e  SBergrorjerung  Ce3  Umfang 
roirb  bem  Harber,  xoeld)  r  nörbig  dat,  feine  JBdbtr 
in  mfcfyloffenen  Ueffeln  bis  jum  ©leben  $u  erbten, 
wie  bei  ber  2fuffrifcfcung  unb  Stotfjung  btS  3nbifd>- 
xotl)  gefd)tef)t,  üeranlafien,  ben  £ecfel  be$  Äeffel  mit 
einer  f (einen  Älappe  ju  öerfe&en,  tie  bem  Stampf 
einen  2Iuegang  gibt,  welcher  ifjn  fonfr  in  tie  $bfyt 
fyeben  unb  tie  jjlüffigfeit  unb  felbji  taä  ©am  t>er* 
auswerfen  würbe. 

S3teJ>er  fegten  wir  üorauS,  ba£  bas  SBaffer  rein 
unb  nid)t  mit  fremben  ©ubjianjen  oennifdjr  fei;:  fol* 
d)e§  SBaffer  aber  ftnbet  man  in  bei  9tatur  nie,  fon< 
bem  mujj  e§,  wenn  man  beffen  bebaut,  erji  fünjilicö 
barjieflen,  intern  man  e6  in  einer  fupfernen,  mit 
einem  Äüblapparat  unb  jinnernen  -Oelm  oerfebenen 
SBlafe  beftiüirt,  wobei  man  aber,  um  es  nid):  fupfei» 
baltig  ju  machen,  boefefrens  §  beS  3nl)alt$  ab^tef)cn 
barf.  25a3  SBBaffer  ber  Slueüen ,  ber  SJrunnen, 
Slüffe  unb  33dd)e  iji  mel;r  ober  weniger  mir  fälligen 
ober  mit  üegetabilifdjen  unb  tyieriföen  feilen  ge* 
fcbwdngert,  bie  ftcf)  barin  föroebenb  ober  aufgelojl 
befmben.  Gin  folc&e»  SSaffer  ifr  \um  fi&xbtn  mcfyc 
ober  weniger  untauglid),  weil  bie  fremben  2f?eile  bie 
garbctfyeile  l;inbem,  ft'd)  feir  mir  ben  Beugen  p\ 
binben  ober  intern  fte  fid)  felbji  auf  btefelben  nieber- 
Umlagen  unb  bie  färben  büfter  machen.  SDie fc  Salje, 
welche  ba£  53runnen*  unb  £luellwaffer  entlvüt,  wer« 
ben  meijiens  burd)  tie  in  bem  SBaffer  mit  enthaltene 
£ol)lenfaure  febwebenb  erhalten.  SRan  fann  alfo  ein 
fold)e3  SSaffer  fefcon  babuvcf)  etroaS  Derbeffcrn,  bag 
man  e6  abfcc&t  unb  felbji  nur  eine  Seitlang  ber  2uft 
offen  auefegt.  3n  betben  Satten  entweicht  bie  Äob* 
lenfdure,  unb  bie  Sal^e,  welche  t&re  XufloSlic&feü 
nun  üevloren  l;aben,  fallen  51t  S3oben.  —  2>al;er 

3  * 
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entf;d(t  au$  ba§  gfofwaffer  fef)r  wenig  tiefer  ©alje# 
ba  wdfjrenb  be£  SaufeS  ©onne  unb  Suft  bie  Äofolen* 
fdure-  auSgefcfyieben  fyabem 

(Sben  fo  finb  alle  fd)(ammigen  unb  foI^eSBaffet 
fd£)ledü)terbing3  51t  verwerfen,  welche  metallifcfye  ©alje 
aufgelöft  enthalten,  beten  ©egenwatt  leicht  buvdj)  ben 
©efcfymacf  wafyrjunefymen  ifi,  unb  fo  ttiel,  als  mog* 
lid),  nur  foldbe  SSaffer  anjuwenben,  bie  roeber  ©e^ 
f<$macf  nofy  ©eruefy  fyaben  unb  bie  ©eife  leicht  unb 
faji  ofyne  alle  Srubung  aufl&fen.  SJtan  nennt  fold)e 
SBaffer  weiche  SBojfer. 

2C(le  garten  SSSaffer  ermangeln  ber  ledern  Qtu 
genfcf>aft  ganjlid^:  e3  ifi  baf)er  bie  SSerbefferung  ber* 
felben  notfyroenbig ,  um  fte  ju  ben  meiflen  §Dperatta- 
nen  be3  gdrbenS  unb  ju  2fbfub*  unb  S3lei$laugen 
anwenben  ju  tonnen* 

3u  biefem  Sroeef  lojl  man  auf  200  $Pfb.  ober 
100  SOZaaö  SBaffer,  weJc&cS  man  reinigen  will,  IJ 
$Pfunb  ©obafalj  ober  gute  3>otafcf)e  in  focfyenbeut 
SBaffer  auf,  fluttet  in  bie  fotfjenbe  2tuf(6fung  unge* 
fdt>r  ein  Sott)  Rem  gefcfynittene  ©eife  unb  rufyrt  ba3 
©emifd)  fo  lange  burcfy  einanber,  bis  fid)  fribtge  auf* 
geloft  bat,  was  man  an  ber  3dl;igfeit  erfennt,  welche 
biefe  2fufl6fung  erhalt 

2Benn  ba3  ju  retnigenbe  SBaffer  ftebet,  \<fy\\ttet 
man  ba£  ebenfalls  ftebenbenbe  ©emifd)  hinein»  65 
bübet  fid>  ein  btder  ©cfyaum,  welker  auf  bie  £>ber* 
flache  emporjleigt  unb  leicht  mit  einer  Äelle  abjunef)* 
men  ijh  Sn  biefem  ©cfyaume  ftnb  bie  niebergefd&la* 
genen  fremben  %Mk  enthalten,  u>eld)e  burdi)  fein 
anbere§  SRittel  leichter  au3äufcf)eiben  fmb. 

25a3  burd^  biefeS  §3erfaf)ren  gereinigte  SQBaffer 
tfl  rcetdf)  unb  trinf'bar ;  man  f ann  barin  #utfenfrü<#te 
fo<$en  unb  ©eife  auflofen  *)♦ 

*)  (Sin  fo  gereinigtes  Söaffer  i%  tiafy  dingtet,  üorsüg* 
ii$  geeignet  gur  Bereitung  ber  citgsalfalifcfyen  SSei^en  unb 
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SWand&e  t>erbeffern  ba3  fjarte  SBaffer  babur<#, 
baß  fte  e$  mit  Äfete  ober  mit  fd)leimigen  ^flanjen 
abfteben,  wa§  aber  nic|t  fjinretcftenb  ifit  *). 

£>a3  SBaffer  wirb  aucf)  ju  33eftimmung  ber  fpe* 
ctftfdjen  ©ebnere  ber  Äörper  bemtfet.  9Ran  nennt 
fpectfifcfye  ©cfywere  ober  ©ic&ttgfett  eines 
ÄorperS  baS  SJer&äftnijj  fetneS  ©ewtd)tes  ju  feinem 
SSolumen,  Sie  ©id&ttgfett  i(i  um  fo  großer,  je  gv6* 
ßer  ba£  ©ewtd)t  imb  je  Keiner  jugleicfy  bae>  33olu* 
inen  tft,  weSljalb  fte  im  geraben  SSerbdltniffe  jum 
©ewtc&t  unb  im  umgefebrten  jum  SSolumen  jlebt. 

2fu^  biefer  Definition  folgt,  baß,  wenn  alle 
Äorper  auf  ein  gleiches  SSolumen  gebracht  werben 
fonnten,  man,,  um  if)re  £)icf)tigfeit  ju  erfahren,  fte 
bloS  ju  wagen  brauchte.  Da  e3  tnbejjeu  fdf)wierig, 
ja  oft  unmöglich  iji,  alle  Äorper  auf  ein  gleiches  S3o^ 
lumen  ju  bringen,  fo  mußte  ein  anbereS  SBittel  auf- 
geflieht  werben,  um  bie  fpeciftfd)e  ©$were  ju  be* 
fiimmen* 

35a£  allgemein  angenommene  Wittel  befielt  ba^ 
rin,  ba6  SSerbaltnijj  ju  beflimmen,  ttielc&eö  jwifdjen 
bem  ©ewtd&t  irgenb  eineS  feften  ober  flüfftgen  Äor* 
perS  unb  jenem  eines?  gleichen  23olumen3  beftiütrten 
SBaffer^  obwaltet. 

3u  tiefem  3wÄ  wirb  ber  Äorper  auf  einer  gu* 
ten  SBage  juerjl  in  ber  ßuft  unb  hierauf  in  befliß 
Iirtem  SBaffer  gewogen,  inbem  man  ipn  mit  einem 
$aar  unten  an  einer  SBagfcfyale,    bie  ein  Keines 


fcum  £)egraiftren  ber  mit  jenen  SSetjen  tmpragnirten  ©e^ 
fptnnftc  unb  ©ewebe ,  weil  burd)  ba$  2Cuöfd}eiben  bc$  barin 
gelöften  Äalfeö  ba6  3crfe|cn  ber  öligen  SSeijen  unb  beim 
jDegraiftren  bie  SSilbung  unb  2fuSfdjctbung  ber  JlalEfeife  ganff 
Gefertigt  tfL  dagegen  eignet  es  fiel)  nidjt  unbebingt  ju  allen 
gdrbe^SDperationen* 

*)  (So  beljanbeltes  2öaffer  eignet  ftd),  n ad)  fingier,  gum 
©djarlacfcfärben  unb  bem  gärbeiT  mit  £oljpigmenten* 
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£dfd)en  t)at,  befefHgt.  9hm  tft  e§  in  ber  $f)t)fif  er; 
wiefen,  baß  ein  in  &aS  SSJaffer  getauchter  Äörper  ba- 
rin einen  2l)eil  feineS  ©ewicfytS  verliert  unb  baß  bie; 
fer  SStyHt  beS  ©evotc^ta,  ben  ber  Äorper  verloren  bat, 
genau  bem  ©ewid)te  ber  SDJenge  SBafjer  gleichkommt, 
weld)eS  Don  bemfelben  auS  ber  ©teile  getrieben  würbe. 
25er  ©ewid)tSt)erluft  beS  im  SBaffer  gewogenen 
ÄorperS  pellt  alfo  genau  baS  ©ewtcfyt  eines  SÖolu* 
menS  3Baffer  t>or ,  weldbeS  bem  33olumen  beS  Mx* 
perS  felbft  gleich  1$  Um  nun  bie  fpeciftfd)e  Schwere 
beS  ÄorperS  ju  erfahren,  muß  man  folgenbe  *Propors 
tion  anfe^en,  wenn  man  j.  83.  mit  einem  Stücf 
S3lei  arbeitet;  es  t>ert)dlt  fiefc  bie  fpeciftfd&c  Schwere 
beS  33leteS  ju  jener  eines  gleichen  SSolumenS  SGBaffer^ 
wie  baS  ©ewid)t  beS  33leieS  in  ber  ßuft  ju  bem 
©ewid)tSr>eilujie ,  ben  baS  33tei  beim  2ödgen  im 
SBafjer  erleibet,  baS  beißt  jum  ©ewid)t  eineS  gleü 
d)en  SSotumenS  SBaffer. 

SBenn  man  3.  83.  gefunben  l;at,  baß  baS  ©e; 
wi<$t  beS  JBleieS  in  ber  ßuft  (baS  abführte  ©ewid)t) 
7,15  ©rammeS  unb  baß  jeneS  eines  gleichen  SSolii* 
mens  SBaffer  0,63  ©rammeS  betragt,  fo  wirb  man 
fagen:  baS  ©ewtd>t  beS  S3leieS  oer^ält  fid)  ftu  jenem 
eineS  gleichen  SJolumenS  SBaffer,  wie  7,15  ©rammeS 
ju  0,63  ©rammeS  ober  wie  bie  3at)t  11,35  ju  1, 
woraus  man  erfahrt,  baß  caS  S3lei  11,35  mal  mel;r 
wiegt,  als  ein  gleiches  SBolumen  bejftllirteS  SEBaffer. 

2Cuf  gleite  SBeifc  t>erfdl)rt  man  bei  ber  33e|Iim* 
mung  ber  fpecift7d)en_  ©dbwerc  jebeS  anbern  fejien 
ÄorperS,  ber  im  2Baj|er  niefet  jerfefet  ober  aufgelojl 
wirb.  3m  entgegengefefeten  Salle,  ber  bem  gärber 
inbeffen  faft  nie  üorfommen  wirb,  muß  man  ben 
Äorper  in  einer  anbern  glfcfftgfeit  als  2öa([er,  j.  33. 
in  £>el,  in  SSramttwem  u,  f.  w.  wagen.  2)a  nun 
baS  S3evt)dltniß  ber  fpecifü'cfyen  Schwere  biefer  Slüffig3 
feiten  ju  jener  beS  SBafierS  befannt  iji,   fo  tji  eS 
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nt<$t  fd)wer,  baranS  auf  ba$  83cr&altnifj  be^  ®e; 
wtc$t§  be3  Äorperö  ju  jenem  beä  ©ewid)t£  etne^ 
gleichen  33olumen§  SBaffer,  ober  mit  anbern  Sßorten, 
auf  tue  fpccififd&e  ©d)were,  bie  il)m  eigen  ijl,  ju 
fd&ließen. 

£>ie  eben  angegebene  SKetbobe  bteut  auef)  jur 
S3eftimmung  ber  ©icfyttgfcit  ber  §lufftg!etten;  in  ben 
gabrifen  braucht  man  aber  baju  am  gewobnlicfyften 
bie  Aräometer  ober  bie  ©en ?  wagen,  beren 
ßonjivuction  wir  33eaume,  einem  berühmten  2(po; 
tiefer  in  fymS ,  üerbanfen.  3d)  will  bier  mit  etat- 
gen  SBortcu  augeben,  wie  man  biefeS  Snftrument 
oerfertigt  f  wenn  ee>  fid)  bavum  Ijanbelt,  bie  ©rabe 
ober  ©tärfe  oon  gluffnifeiten  ju  beftimmen,  welche 
fcfywerer  alä  SEBaffer  ftnb. 

SRan  nimmt  eine  ©la§r6l;re,  welche  in  U)rer 
gange  jroet  S3aud)imgen  ()at,  üon  benen  bie  eine, 
welche  fic^  am  ©nbe  ber  JRöbre  befmbet,  fiaiecfjilber 
enthält,  um  ba§  Snfhument  ju  befcfywetm  SDian 
taucht  fie  juerji  bei  einer  Temperatur  oon  10°9icaui 
mur,  weld)eS  bie  bejiänbige  Temperatur  ber  Äetler 
tjl,  in  bejiitlirteS  SBBaffcr  unb  bejeidbnet  ben  $Punft 
an  ber  fRofyxe,  bi$  ju  welchem  fie  ftc±>  einfcnEt,  mit 
Stull,  hierauf  taucht  man  ba$  Snflvument  in  eine 
2luflofung  uon  10  Steilen  reinem  Äocbfalj  in  90 
Steilen  bejiillirtem  Sßajjer  unb  bewerft  auf  ber  9iol)re 
neuerbingS  ben  tyimtt,  bfS  *u  welchem  eS  einfand 
3>r  JJiaum  jwifd)en  biefem  Sßunft  unb  bem  Stull* 
punfte  wirb  10  ©rabe  betragen,  mit  welchem  mau 
mittelft  eine3  3irfel§  auf  ein  ©treifdjen  Rapier  einen 
9J?aa3tfab  t>on  100  ©raben,  wenn  man  will,  ober 
wenigjfenS  üon  70  —  80  ©raben,  auftragen  fann, 
ber  nid)t  bloS  \>on  10  ©rab  ju  10  ©rab,  fonbem 
aud)  üon  ©rab  ju  ©rab  abgeheilt  i(f;  ba3  ßaliber 
ber  3t6t)re  mup  aber  ber  ganjen  Sange  nad)  gleid) 
fevjn.     Siefen  SKaaSftab  bringt  man  tu  bie  Sioljvc 
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bie  man  bann  jufämtljt ,  befefttgt  aber  fcortyer  ben^ 
fctben  mit  etvc>a§  ©iegellacf. 

£)te  33enu&ung  biefeS  SnjirumcntS  tjl  leidet  ju 
faffen.  3e  bitter  unb  fd&roerer  bie  glüffigfeit  t ft, 
bejfa  weniger  wirb  baS  Aräometer  in  btefelbe  einjtn* 
fen;  je  leichter  fte  aber  iß,  bejfo  tiefer  wirb  e§ 
finfen. 

SSeaume'S  Aräometer  tji  fetyr  gut,  um  mit  f)in* 
länglicher  ©enauigFeit  ben  SoncentrattonSpunft  ber 
(Sauren,  ber  ^)otafd)e-  ober  ©oba^augen,  ©aljauf* 
lofungen,  ber  Seijen ,  bie  man  jum  Sdrben  braucht, 
ju  erfahren. 

3«  2)eutfd)lanb  bebtent  man  ftdj  mefyr  be§ 
83ecFfd)en  als  be3  S3eaume'fc&en  Aräometers ; 

10  ©rabe  SJeaume  entfprecfyen  11  ©raben 

20°  SSeaume  =  21  SBecf 

SO0  —      =  32  — 

40°  —      =  46  — 

50°  —      =  57  — 

60°  —      =  71  — 

66°  —      =  77  — 


©rittet  2Cbfd&nitt 

23on  ben  SRttteln  jur  iSarfMIung  ber  färben. 

£>icfe  fmb  Sftetall^be,  ©duren,  ©alje,  £>ele 
unb  ©eifen. 

(Stfies  Stapitth 

23  on   ben  SDfcetaUojcpben. 

Sie  9tteta(fon)be  ftub  SSerbinbungen  ber  SKetalie 
mit  bem  ©auerjioff. 
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25ie  9tet<ttk  ftnb  einfache  Äorper,  bie  tf$  burc§ 
it>ven  eigentümlichen  ©(anj,  meijlt  burd)  eine  bebeu* 
tenbe  fpectftfc^e  ©djroere,  burd)  ifere  Unaufto3lid)feit 
im  SBaffer  unb  il)re  Unburc^fid^ttgPett,  aufgenommen 
in  ganj  bünnen  33tdttd)en,  t>on  ben  anbern  Äorpern 
untertreiben;  flüfftg  tfl  nur  eins,  ba$  Sluecfftlber. 

2£üc  SKetalle,  nur  fyaben  beren  bis  je^t  43,  wr* 
btnben  ftd>  mit  bem  ©aucrfloff ;^  einige  nur  in  tu 
nem,  anbere  in  mehreren  Sierfydltniffen  unb  etliche 
wenige  aud)  in  einem  folgen,  baß  fte  mit  bemfelben 
(Sauren  bilben,  b.  fy.  ^probufte  erjeugen,  welche  einen 
fauevn  ©efcfymacf  beft^en  unb  ba3  ßacfmuSpapter  *) 


*)  ©er  SactmuS  ift  ein  eigener  gärbeftoff,  welchen  man 
au$  bem  ©aft  einer  $)flanje  aus  ber  ©attung  Proton  er* 
tjctlt;  bie  im  fublicfyen  granfretd)  wilb  wädjft  unb  bort  Mau- 
relle genannt  wirb,  ift  bie£  ba$  Crotou  tinetorium, 
beffen  (Stengel  frautartig  ift. 

sßlan  unterfcfyeibct  im  £anbel  ben  CactmuS  in  Cäpp* 
djen  unb  ben  in  ^uerjen. 

•Der  erftere  wirb  bereitet,  inbem  man  Cumpen  ben  Sfaft 
bc$  ßroton  einfaugen  läßt  unb  bann  bem  £)ampfe  be$  mit 
2Cefcfatf  gemengten  UrinS  auöfc&t.  £)iefe  Gumpen  werben 
naefy  Jpollanb  gebracht,  auf  ber  Sttüfyle  mit  (Soba  gemahlen 
unb  §u  einem  »ftucfyen  geformt,  au£  welchem  man  f leine  mev* 
feitige  spriSmen  madjt,  bie  man  troefnen  lägt.  £>icfe  f leinen 
spriömen  oon  blauer  garbe  nennt  man  ftaämuä  in  Äu« 
cfyen.  (Sie  ftnb  leicht  jerretbltd)  unb  geben  mit  SBaffer  einen 
moletblauen  2Cufguß.  Um  btefen  2£ufgufj  ju  bereiten,  lagt 
man  10  —  12  Steile  beftiUtrteö  SßafTer  mit  einem  Steile 
mebr  ober  mtnbcr  fein  getriebenem  SactmuS  einen  2lugenblicE 
lochen 5  wenn  ba$  SBaffer  abgefüllt  ifr,  ftltrirt  man  bie 
glüfftgfeit  unb  bewahrt  fte  in  einem  worjluerfdjloflenen  @e* 
faß  auf.  Sttan  fann  ben  CacfmuS  auefy  in  ein  fleineö  (Säe?* 
d)en  son  feiner  ßeinwanb  binben  unb  i()n  fo  lange  in  beftiU 
lirtem  Sßaffer  l;dngen  laffen,  biö  baffclbe  f)inlänglid)  ge* 
färbt  ift. 

SDlan  färbt  auef)  spapterftretfen  mit  biefem  Snfufum, 
welche,  nad)bem  fte  im  Ratten  getrodner  würben,  al$  Sftea* 
gens  &ut  (Sntbedung  ber  (Säuren  gebraucht  werben. 
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rotl)  färben;  am  bduftptlen  aber  bitten  fte  mit  ibm 
£)jct)t>e,  melcbe  bie  blaue  £acfmu§tarbe  nid)t  Der* 
dnbern.  S3i(t>et  ein  unb  berfelbe  Äorper  jwei  JDrp* 
bationSftufen,  welche  ftcf)  mit  ©duren  ju  ©aljen  Der* 
binden,  fo  nennt  man  bie  Sievbtntung ,  rcelcfye  am 
meinen  ©auerftoff  enthalt,  £)rt)b,  t>ie  anbere  Drp* 
bul.  ©uborpbe  nennt  man  bie  ©auerjloffoerbin* 
bungen,  bie,  um  ftd)  mit  ©duren  üerbinben  ju  fon* 
nen,  mebr  ©auerjioff  aufnehmen  muffen.  2)iefe 
SSerbinbungen  finb  feiten.  ©uperojrpbe  nennt 
man  ©auerftoffoerbinbungen,  bie  ©auerftoff  ab* 
geben  muffen,  um  ftd)  mit  Sauren  üerbinben  ju 
Fonnen.  SSenn  ein  £)xpb  mit  SBaffer  djemifcv  üer* 
bunben  ifi,  fo  gibt  man  ihm  ben  Üiamen  ^pfcrat. 

£>en  SSKetaüoppbcn  fann  i\)x  ©auevjioff  jum 
S£l)eil  ober  gan*  entjogen  werben,  fo  baß  aus  einem 
ttoüfommenen  SDjrpb  ein  unüoÜfommeneS  ober  auS  eU 


£)ie  ütotetbtaite  garbe  bes  £admu§  febeint  t?on  einet 
SSerbinbung  eines  rotten  gdrbcftop  mit  einem  2Clf alt  {Stall, 
Patron  ober  £alf)  berjurübren.  ©ine  (Saure,  bie  man  auf 
ba$  SatfmuSsSnfufum  ober  bie  Eadmu^&inftur  gießt,  bei 
mädjttgt  ftd)  beS  "XitalvS  unb  maerjt  bie  rotfye  garbe  freu 
Sßenn  man  ber  burd)  eine  (Saure  gerotteten  glufftgfett  ba* 
fjer  ein  ?Clf alt  jufefct,  fo  muß  bie  blaue  garbe  wieber  erfdjets 
nen  unb  fte  erfebeint  aud)  wirflid)  wieber* 

Um  £actmu£papier  ju  bereiten,  nimmt  man  Briefpapier 
ober  irgenb  ein  anbcreS  gut  geleimtes  Rapier  unb  färbt  e$ 
blo§  auf  einer  (Seite  mit  bem  ßadmußabfub  oermitteljr  eines 
spinfelSj  getrodnet  muß  es  eine  fcfyroadje  blaue  garbe  Ijabenj 
follte  fte  nidit  bun!el  genug  fet)n,  fo  müßte  man  if)r  einen 
^weiten  2fnftridt)  geben*  SMefeß  Rapier  wirb  in  f leine  (Streifen 
gefdmitten;  e$  wirb  burd)  eine  fefyr  geringe  Spenge  (Saure 
rotl).  £>er  £admu$  fann  aber  aud)  angewanbt  werben,  um 
bie  ©egenwart  einer  (Saure  $u  ernennen.  9föan  braudjtndm* 
lid)  nur  ba$  blaue  ßacfmuSpapier  burd)  £öaffcr  $u  nehmen, 
weldjeö  mit  ein  ^)aar  Sropfen  (Sd)wcfelfdure  oerfe$t  ijr$  eö 
wirb  ftd)  baburd)  rotl)  färben  unb  burd)  eine  fef?r  geringe 
Spenge  2llf alt  wieber  blau  werben* 
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ncm  fDifyb  überhaupt  voicber  ein  SRetaH  wirb, 
tere^  nennt  man  Ote  Sf ebuf tion,  SBiebertyer* 
fiellung,  ©eSojrtjbation  eines  SWetalleS. 

teuere  Unterfucftungen  t>er  Walitn  unb  ©rben 
I;aben  überjeugenb  berotefen,  baß  au*  biefe  in  ibrem 
reinen  3ujlanbe  nid)t  einfache  @ubffanjen,  fonbern 
SSerbtnbungen  t>on  SRetatlcn  mit  ©auerjfoff,  baß  fie 
9DJetaüon)be  ftnb. 

diejenigen,  welche  man  2(lfalien  nennt,  erregen 
auf  ber  3unge  einen  fd)arfen,  l;amartigen  ©efc&macf, 
lofen  fid)  im  SBaffer  auf,  färben  ben  blauen  ©prup 
ber  Seilten*)  grün,  mit  ßuicumd  gelbgefdvbtes  ^)a^ 


*)  Um  bcn  Skildjenfprup  ju  beretten ,  nimmt  man  im 
grübjatjr  einfache  SSctld)en,  cfje  fte  nodj  &u  fefjr  aufgeblüht 
ober  »erwclft  ftnb  4  man  reinigt  fte  Don  bem  Äclcfy  unb  gießt 
etwas  fodjenbeö  SBSaffer  barauf,  weldjeS  man  bann  gclinbe 
auSbrüdt,  um  ben  turnen  einen  ZfyeiX  tyreö  fdjleimigin, 
ßä^rung^fdfjtgcn  (Stoffes  p  nehmen:  biefcö  SBaffer  gießt 
man  bann  weg  3  bie  SSlumen  bringt  man  hierauf  in  einen 
£opf  t>on  gai)ence,  ober  bejjer  in  ein  jtnncrneS  ®efäß  unb 
übergießt  fte  mit  boppelt  fo  oiel  Söaffer,  als  fte  wiegen}  man 
laßt  fte  12  (Stunbcn  bei  einer  gelinben  Sßdrme  in  £igeftion 
unb  brüett  fte  bann  in  einem  rein  gewafcfyencn  Sudje  in  ber 
treffe  au$.  £>ie  erhaltene  glüfftgfeit  fefct  etwas  grünlidjeS 
©tärfemebl  ab,  oon  welchem  man  fte  burefy  Abgießen  fdjeibet, 
weil  es  bie  garbe  beö  (3i)rupS  oerberben  würbe,  9Q?an  wägt 
nun  biefe  glüfftgf  eit  unb  laßt  in  17  Unjcn  berfelben  im 
Söafferbabe  2  spfunb  raffinirten  Querer  jergcfjen,  wobei  man 
ben  @i)rup  umrührt ,  man  fdjäumt  ibn  gut  ab  unb  bringt 
t'bn  in  glafdjen ,  bie  man  an  einem  füllen  Dtt  aufbewahrt. 
SMefer  ©ijrup  muß,  wenn  er  gut  btmUt  tft,  eine  fd)6ne 
blaue  garbe  fyaben.  3)ie  9Jletl)obe,  benfelben  jur  (Sntbcctung 
ber  ©egenwart  r>on  ^ri)ben  ober  einigen  fofylenfaurcn  tflfa* 
Uen  anjuwenben,  tft  fel;r  einfad).  SSttan  bringt  einen  Sro^fen 
@t)rup  auf  einen  Seiler  »on  gai)ence  unb  berübrt  if>n  bann 
mit  einem  ®la$ftabe,  ben  man  twrtyer  in  bie  glüffigfeit  ge^ 
taud)t,  weld)e  man  unterfudjen  will.  Sßenn  biefe  ein  OTalt 
enthält,  fo  wirb  bie  blaue  garbe  bcö  ©i;vupö  fogletd)  grün, 
unb  um  fo  ftärfer,  je  meftr  2(ltalt  in  ber  glüfftgteit  ift. '  £)aö 
Sufufum  ber  Blumenblätter  bei  Söeildjen  wirft  eben  fo. 


pkx  braun,  bie  gernambuftinftur  t>toIet ,  jlellen  bie 
blaue  garbe  bcr  burd)  ©duren  gerotteten  lieber  f;er,  c 
jerbeijen  tl)ierifd)e  ©ubfianjen,  j.  £B.  2Bo(Ie,  ©eibe  2c,  1 
unb  bitben  mit  ben  £)elen  unb  getten  auflo§lid)e 
©eifern  \ 

Sie  (Erben  tf>ettt  man  in  alfaltfd^e  unb  eigene 
li<$e  ßrben  ab;  jene  fyabm  mehrere  Crigenfcbaften  t 
ber  Valien,  lofen  ftd)  aber  nicbt  fo  letcbt  im  2Baf*  i 
fer  f  biefe  fmb  im  2Baffer  ganj  unauflöSlid) ,  gerucb*  i 
unb  gefcbmacf(o§ :  beiberlei  @tben  finb  feuerbejldnbig  i 
unb  unfc^meljbar.  Ii 


StoettcS  Stapitth 

Sßon  ben  QMallorpben,  bie  man  am  tyäuftgjlen  in  ber  gdrberei 
braudjt, 

3u  biefen  SDn^ben  geboren  ba§  2CIumtntum* 
jDrpb  ober  bie  Sbonerbe,  bae>  6alcium;£>jrt)b 
ober  bie  Äalferbe,  baS  Äaliumorpb  ober  ba§ 
Äali,  ba§  $ftatriumor>)b  ober  ba6  Patron, 
baS  Ämmoniaf,  bie  ätnnoypbe,  SSIeio jcpb  e, 
Äupfer;  unb  (Eifenojrpbe. 

(5  r  ft  e  r   %  r  t  t  E  e  L 

25on  bem  2Clumimumoj:t)b  ober  ber  £f)onerbe* 

£)ie  Sbonevbe  ift  eine  S3erbinbung  be£  2tfumis 
niummetalleS  mit  bem  ©auevjioffe*  £)iefe3  SDJetad 
fann  ftd)  nur  in  einem  SSerbdttmjJe  mit  bem  ©aucr* 
jloffe  üerbinben. 

Sie  Sboneibe  Fommt  feiten  rein  in  ber  9?a* 
tur  »or.  SD?an  ftnbet  fte  in  ben  Sbonarten  unb 
in  mehreren  ©aljen,  befonberS  im  Waun,  ber  in  ber 
gdrberet  fyduftge  2(nroenbung  ftnbet* 
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•Die  reine  Zfyonexbe  tfl  roetß,  fanft  anjufüblen, 
gefdjmacfloS,  flebt  an  ber  3unge  unb  ijt  im  Sßaffer 
unauflöslich 

SMit  SBaffer  Derbunben,  bilbet  fte  ba§  £f;onerbe* 
$t)brat,  welches  eine  weiße  ©atlerte  barjMt. 

Sttan  erfydlt  bie  SEbonerbe ,  wenn  man  einen 
Ueberfcfyuß  t>on  fof)lenfaurem  Äali  ober  d^enbem  2fm* 
moniaf  in  eine  2flaimaufl6fung  gießt,  bie  SEfyonerbe 
wirb  in  weißen  Siefen  niebergefebtagen,  bie  man 
wdfdE)t  unb  troefnet,  wenn  man  fte  ntd)t  mit  ©duren 
wrbinben  will,  mit  welchen  fte  ftcf)  ftlä  ©atlerte  leid)* 
ter  bereinigt. 

SMe  Sl;onerbe  bilbet  mit  ben  ©duren  Derfdjie* 
bene  ©alje,  welche  in  ber  gdrbefunft  bduftge  2Cnwen* 
bungen  ftnben.  15  Steile  ©auerjioff  üerbinben  fid) 
mit  17  Stetten  Aluminium  ju  £t)onerbe. 

3»  et  t er  Ärtif  er. 

S3on  bem  GFalctumojtyb  ober  bem  Jtalf. 

(§3  gibt  ein  SDjcpb  unb  ein  ©uperorpb  beS  GaU 
ctumS,  ba  aber  nur  erfiereS  in  ber  gdrberet  benu&t 
wirb,  fo  befc&rdnfen  wir  un$  l)ier  nur  auf  biefeS. 

35a3  Salctumo^b  ober  bie  Äalferbe  fommt  nie 
rein  in  ber  Statur  t>or,  fonbern  gewöfynlicb  an  ©du* 
ren  gebunben,  ttorjüglidE)  an  Äoblenfdure  unb  ©cf)we* 
felfdure.  £>er  foblenfaure  Äalf  fommt  als  SWärmor, 
Äreibe  if.  f.  xo.,  ber  fc&wefelfaure  als  ©i)p$  im  SOlt* 
neralreicbe  vor.  2)urd)  ©rennen  be3  SJtarmorS  wirb 
bie  Äol;lenfdure  aufgetrieben  unb  reine  Äalferbe  bar* 
gejtellt,  bie  einen  fdjarfen,  dfeenben  ©efebmaef  beftfct 
unb  ben  SSetl^enfprup  grün  färbt. 

Iln  ber  fiuft  jtebt  ber  dfeenbe  SMS  geuc&tigfeit 
an,  tterbinbet  fid)  alSbann  mit  ber  Äoblenfdure  ber 
ßuft  unb  t>erwanbelt  ftd)  in  baftfef)  fotylenfauren  Äalf, 
gemengt  mit  Äalf^brat. 
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5Benn  man  eine  geringe  9)?enge  SBaffer  auf  ben 
2Ce£falf  gtegt,  fo  faugt  er  biefelbe  begierig  ein,  of)ne 
baß  er  babet  naß  ju  fet;n  fcfeeint;  es  entroicfelt  ftd) 
SBärme  unb  ein  fc&arfer  ©ampf;  ber  Äalf  bläfrt  ftd) 
auf  unb  jerfällt  enbltd)  ju  ?>uit>er.  SRan  fagt  bann, 
baß  ber  Äalf  gelofd)t  fep,  unb  er  befindet  ftd)  je£t 
in  bem  3ujtanbe  be$  ^pbrateS.  33ebanbett  man  eine 
größere  Spenge  Äalf  auf  bie  betriebene  Sßeife  fo 
entroicfelt  ftd)  viel  SBärmejioff ,  fo  baß  £obelfpäfme 
ftd)  entjünben  fonnen,  weel)alb  e3  gefdfyrlid)  i\t,  eine 
größere  Spenge  Äalf  an  einem  £)rt  aufauberoabren, 
ber,  obne  t>or  Siegen  gefd)u£t  ju  fepn,  in  ber  9Zdl;e 
t)on  ^Brennmaterialien  gelegen  ijh 

©er  gelofd)te  Äalf  laßt  ftd)  in  450©ewic&tS» 
tbeiten  SBafjer  auflofen.  ©iefe  2fyflöfung  nennt  man 
Äalf  iv  äff  er,  n>eld)e§  an  ber  2uft  Äof)lenfdure 
anhiebt 

©en  Äefefalf  bereitet  man  im  ©roßen,  inbem 
man  ben  fofylenfauren  Äalf  in  befonbem  £)efen  er* 
fyiljt  ober  brennt. 

©e3  ÄalfeS  bebient  man  fid)  in  ber  Färberei 
f)auptfdd)lid)  jur  ^Bereitung  beS  ÄalfroafferS  unb  um 
bie  Prtafc&t  unb  bie  ©oba  dkenb  ju  machen,  b.  fy. 
um  biefen  fol;lenfauren  20falien  bie  Äol;lenfdure  ju 
ju  entheben,  ju  welcher  er  eine  nähere  SSenvanbts 
f#aft  befiet. 

Sn  ber  Äalf  erbe  finb  10  Steile  ©aucrjioff  mit 
25,6  Calcium  wbunben. 

©rittet  Ärttfel. 
SS  o  n  ben  Ä a l i u m o n) ti  e n, 

5)?an  fennt  jwei  £)rt>be  be3  ÄaliumS,  ndmlid) 
ein  Djrpb  unb  ein  ©  uper  ojri)b.  3n  ber  Färberei 
ftnbet  nur  erftereS  2Cnroenbung,  weßfyalb  wir  baS  an; 
bere  unberücfftcfytigt  laffen.   2Birb  eine  2(ufl6fung  be3 
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reinen  Drt)beS  ober  beS  fogenannten  %t$*Wt  abge; 
bampft*unb  ber  9iu<fffanb  gef^moljen,  fo  ereilt  man 
biefeS  Malt  mit  SBaffer  üerbunben  (Äali  ;£ybrat ) 
als  eine  fefie  rceifüe  ©ubftanj  t>on  fet>r  d(3enbem 
©efebmad 

2t n  ber  guft  jie&t  btefeS  gefcfymoljene  llcbjali 
bie  geud)tigFeit  ftarf  an  unb  (oft  ftd)  en&ttd^  zu 
ner  glüfftgfett  auf,  bie  man  el)emal3  jerfloffene^ 
SBctnftetnüt  (Oleum  tartari  per  deliquium)  nannte, 
juglcid)  nimmt  baS  Äali  aud)  Äoljlenfäure  au§  bei* 
£uft  auf»  (Sine  uerbünnte  2f uflofung  Don  2Ce%falf 
gief)t  ebenfalls  fd)nell  Äol)lenfdure  an,  wenn  fie  mit 
ber  fuft  in  53eiiü)rung  jtel)t. 

£)aS  'Äcfcfali  tfl  ein  gutes  2fufl6fungSmittel  ber 
frifd)gefdllten  Sfoonerbe. 

2Bie  man  ber  ^)otafd)e ,  bie  befanntlid)  ein  mit 
fremben  ©aljen  verunreinigtes  fol)lenfaureS  Äali 
ifi,  bind)  JtalE  bie  Äotylenfaure  entjieljt  unb  baburef) 
ein  2Ccfc£ali  erhält,  roelcfyeS  für  S3leid)eveicn  unb 
garbereien  l)inreid)enb  rein  ijl,  foll  in  ber  golge  an* 
gegeben  roevbeu. 

Sm  Äali  finb  10  ©auerjtoff  mit  48,9  Valium 
üerbunben,  58,9>  Äali  bilben  mit  11,14  SSaffer  baS 

Vierter  Ertifel. 
öon   ben   Katrin  moxpben. 

25aS  Natrium  gel)t  mit  bem  ©auerftoff  ebenfalls 
gruei  Söerbinbungen  ein  unb  bilbet  ein  © up er onjb 
unb  ein  SDjryb,  üon  welchen  nur  lefetercS  bis  jefct 
ted)nifd)e  'Änroenbung  gemattet.  25aS  SDjrpb  ober  baS 
2(egnatron  befifct  ähnliche  @igenfd)aften,  rote  baS  Äali, 
unb  wirb  burd)  ?(bbampfen  feiner  Äuflofung  unb 
©djmeljen  beS  JRucFfianbeS  ebenfalls  als  #t;brat  ets 
galten*   @S  jiefyt  Äol)lenfdure  auS  ber  2uft  an  unb 
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bilbet  barmt  ein  Frpjiaflifirteö  baftfcf)e3  ©alj,  baS 
an  trocfner  Suft  einen  £f)eil  feineö  ÄrpfiaUwaffcrä 
verliert 

2)a§  2(e£natron  n?trb  au§  bem  fofylenfauren 
Patron  auf  gleite  2Beife,  wie  baS  2Cefcfalt  au§  bem 
foljtenfauren  Äali  burct)  S3el)anblung  mit  Äalf  bar* 
gepellt 

3el;n  Steile  ©auerjloff  bilben  mit  29  Steifen 
Natrium  baS  Sftatriumojcpb,  unb  39  Steile  be3  le^te- 
ren  verbinben  ftd)  mit  11,24  SBaffer  ju  $r;brat 

fünfter  %  x  t  t  f  e  I. 

Sßon  bem  2Cmmomaf  obet-  fXü^ttgen  Bfalu 

Sbfcfyon  bis  jeftt  nichts  anbeutet,  bap  ba$  *ilnu 
moniaf  ein  ÜRetallojrpb  fet),  fo  glauben  mir  bod), 
baffelbe  fyier  auf  eine  £inie  mit  ben  brei  öor&erge&en* 
ben  alfalifcfyen  Öri)bcn  jtcllen  ju  fonnen,  weil  eS  bie 
n>efentlid)en  gunftionen  berfelben  erfüllt.  2)a§  2fm* 
moniaf  verbinbet  ftd)  nid&t  allein  mit  ben  ©duren  ju 
verriebenen  ©aljen,  fonbern  e3  tfl  aud),  glei<#  bem 
Äali,  Patron  unb  Äalf  #  im  SSSaffer  loSlicf)  unb  bat 
überbieS  nod)  mit  benfelben  bie  ßigenfcfyaft  gemein, 
baß  e3  ben  SBeild&enfpriip  ffarf  grün  fdvbt* 

£)a6  Ämmontaf  ifi  ein  ©a£,  fonft  unter  bem  , 
Flamen  flüdbtigeS  2Ufali  befannt.   @S  l)at  einen 
ftarfen,  burd)bringenben  ©erucl),  einen  fet)r  dfcenben 
@efd)macf,  ifi  farbeloS,  babei  viel  leichter,  al§  bie  aU 
mofpbdrifcfye  ßuft,  lofcfjt  brennenbe  Äorper  au§  unb  i 
wirb  tobtlid)  für  bie  £t;tere,  welche  e3  einatmen. 

3m  SBaffer  iji  eö  fefyr  aufloSlid),  bcnn  btefeS 
fann  bei  10  bis  12°  (L  unb  einem  äkrometerjianbe  . 
von  28  Soll  430  2)?al  fo  viel  aufnehmen,  als  fein 
S3olumen  betragt*   3>ag  auf  biefe  SSeife  im  SBafTet: 
aufgelof'te  2(mmoniafgaS  bilbet  bie  2(mmoniaf* 
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gtüfftgfeit,  beren  (gigenfdjaf ten  ntd&t  wefentlid)  Don 
jenen  beS  tfmmoniafgafeS  Derfcf)iebcn  ffnb. 

Sfttan  jiellt  e£  bur<$  S^ft&ung  be3  ©almiafS 
(faljfaure«  2lmmontaf)  mit  Äalf  bar.  £)a3  2fai* 
moniaE  ifi  eine  33erbinbung  Don  17,7  ©ewtd&tSt&et* 
len  ©ttrfjloff  mit  3,74  SBafferftoff;  21,4  Ämmomat 
neutraliftren  eben  fo  Diel  Don  irgenb  einer  Saure, 
ata  eine  Quantität  Äalt,  Patron  ober  Äalferbe,  bie 
10  Steile  ©auerftoff  enthalt. 

©elfter  HLxtxUl 
23  o  n  ben  äinno^pben» 

£>a§  Sinn  bilbet  mit  bem  ©auerjfoff  ein  SDfp* 
bul  unb  ein  IDjcgb. 

(SrjlereS  erhalt  man,  wenn  man  Sinn  fo  fange  mit 
concentrirter  ©aljfdurc  bemäntelt,  bt§  biefelbe  nid^tä 
mef)r  auflofen  fann,  worauf  bie  Sofung  mitfofjlenfaurem 
Äalt  niebergefdjlagen  wirb.  Gre>  fallt  ein  roeifM  tyuU 
Der  nieber,  äinnojrpbul^tybrat;  ba  ba§  3innorpbul 
ftcfy  nid)t  mit  Äofylcnfdure  oevbinben  Fann,  fo  erfolgt 
ber  9?ieberf<$lag  unter  2(ufbraufen,  inbem  bie  Äof;ten* 
fdure  be$  gdllungSmittelS  entweicht 

Um  Sinno^pbul^pbrat  jur  2)e3ojt:t)bation  be§ 
Snbigo'3  ju  ermatten,  pflegt  man  eine  2(uf(öfung  Don 
1  $funb  f rpftalliftrtem ,  faljfauren  3tnnon;bul  (fo* 
genanntem  Sinnfalj)  in  4  9)funb  SSaffer  mit  tu 
ner  2(ufl6fung  Don  1  spfimb  fduflidE)er  3)otafd)e  in 
4  spfunb  SBaffer  nteberjufcf)lagen,  ba3  jDjnjb  bann 
auSjuffifen  unb  auf  einem  ©etyetud&e  abtropfen  ju 
!affen.  SD?an  muß  eS  in  gut  Derfd;lüf[cnen  ©efdßcn 
^ufbewabren. 

10  ©auerftoff  bilbm  mit  73,5  Sinn  ba§  3mn* 
)jct)buL 

Sinno^b  erhalt  man  bur<$  33ef;anblung  be§  gra; 
iitltvten  Sinnes  mit  ©alpetcrfduve;  c8  entfielt  ein 
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lebhaftes  tfufbraufen  burd)  ba§  gebilbete  ©alpetergaS, 
unb  ba3  SDjtyb  bleibt  als  ein  weißet  *Pult>er  jurucf. 
Sftan  er&ifct  baffelbe  fo  lange,  bi§  alle  ©dure  unb 
atle§  SBaffer  aufgetrieben  ftnb;  ber  JKucfjlanb  tji 
ein  gelbef  ?)ult>er. 

3m  3innort)b  ftnb  20  ©auerjloff  mit  63,5  3inn 
tterbunben. 

Sn  ber  neueften  Seit  bat  $Profeffor  3.  91.  gud)3 
in  SO?ünd)en  nod)  eine  mittlere  SDjrpbationSjlufe  be3 
3inneS  entbecft,  worin  15  ©auerftoff  mit  73,5  3inn 
verbunben  ftnb.  ©tefeS  Sinnorpb  tote  feine  ©al,$c  be* 
burfen  inbcffen  cvji  einer  genauen  Unterfutf)ung  f)tn* 
ftcfytlid)  if)re3  §3erl;alten3  ju  ben  gdrbeftoffen, 

(Siebenter  2t  r  t  i  f  e  I. 
$  o  n   ben   S3  l  e  t  o  *  9  b  *  n# 

SBirb  S3lei  in  33evübrung  mit  ber  &uft  erbifct, 
fo  erhalt  man  SMeiojrpb,  baS  mit  einigen  ©duren 
für  bie  gärbefunjt  fefyr  wichtige  ©alje  bilbet.  25a3 
SBleionpb  ijt  gelb;  laßt  man  eS  naty  bent  ©cfymels 
gen  langfam  erFalten ,  fo  fnpfMiftrt  e3  in  gldnjen* 
ben  gelben  ober  rotfylid)  gelben  SBldttcfyen;  im 
bei  ijt  eS  unter  bem  tarnen  SBletglättc  befannt 
@S  tfl  im  SBaffer  wenig  loeltcf) ,  leidet  aber  in  2(e^ 
fali,  "Me^natron  unb  in  ben  Selen.  3n  ber  #ige  in 
Seinol  aufgeloj!,  liefert  e£  ba6  gefönte  2 ein 61, 
welches  man  jur  ^Bereitung  beS  fetten  Sitteö  ge* 
braucht  3ef)n  Steile  ©auerjfoff  bilben  mit  129,4 
S3Iet  ba§  S3leion;b* 

£)a§  SBletfuperojcpbul  ijf  rotfc  unb  fommt 
im  £anbel  als  Mennige  ttor*  SKit  ©alpeterfdure 
bel)anbelt,  jerfäflt  e§  in  JDjcpb,  baS  ftd)  in  ber  ©dure 
auflöjl,  unb  bxauneä  ©uperoFpb,  welches  ju^ 
rücrbleibtt 
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Stüter  Vxtitel 

jß  o  n  ben  &upfero>:r)ben. 

3)a§  Äupfer  bilbet  mit  ©auerftoff  ein  ©n;bu( 
unb  ein  SDxrpb- 

90ZetaÜtfd^e§  Äupfer  mit  concentrtvter  ©aljfdure 
gePocl)t/  gibt  ba3  Djcpbulf al j#  roorauS  2fe£fali  bie 
33ajB  ale>  pomeranjenfarbeneS  £t;brat  nieberfcftldgt, 
welches  ftd)  an  ber  Suft  leidet  in  £)rpbftt;brat  um« 
wanbelt.  SERtt  ben  ©duren  bilbet  ba3  Äupf  erorp* 
bul  tfteilS  favblofe  neutrale,  tfteiB  bräunliche  baftfcfte 
©alje,  bie  ftd)  in  2te£ammoniaE  ju  favblofen  glufftg* 
feiten  auflöfen.  (53  iji  fcftroer,  ba£  auf  najjem  SBege 
bereitete  Äupferojrpbul  ju  trocfnen  unb  üon  2Baffer 
ju  befreien,  oftne  baß  e3  ftd)  babei  ftofter  onjbirt; 
ba3  auf  trocfnem  SBege  bargejlellte  bat  eine  fupfer* 
rotfte  garbe. 

Äupferortjb  erbdlt  man  burcft'3  ©lüften  unb 
Verbrennen  be3  ÄupferS  an  ber  Cuft  unb  burcftS 
©lüften  beS  falpeterfauren,  efftgfauren  unb  foftlenfau* 
ren  SD^bS.  @3  ijl  fcftroarj  unb  gibt  mit  ben  ©du* 
ren  bie  befannten  Äupferfatje,  welcfte,  mit  SBajfer 
oerbunben,  blau,  aud&  grün  erfcfteinen,  roafferleer 
aber  tfteilS  weiß,  tfteilS  fcftwarjbrattn  ftnb.  2(e^enDe  HU 

?  Palten  fallen  au$  einem  Äupferorpbfalje,  j.  £B*  au« 
icftroefelfaurem  Äupferojfpb (fogenanntem blauen  ober 

1  ;pprifd)en  S3itriol)  bie  33aft§  al3  ftimmel* 
)laueö  $*)brat   35er  9fteberfcftlag  wirb  beim  <5r^ 

j  warmen  ber  glüffigfeit  burcft  Serluji  üon  SBaffer 
eicftt  fcftroarj*  Sm  2Cmmontaf  loji  fuft  baS  Äupfer- 
>rt)bft*;brat  ju  einer  lafurblauen  glufftgfett  auf.  79 

"  Sfteile  Äupfer  bilben  mit  10  ©auerftoff  SDjcpbul  unb 
nit  15  JDrab. 

i 
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Neunter  2C  r  t  i  E  c  L 
Won  ben   @  i  f  e  n  o  y  i)  b  e 

Sifen  bittet  mit  bem  ©auerftoff  ein  £>jt'9- 
bul  unb  ein  £)n;b.  @rftere§  entfielt  immer,  wenn 
man  Gifen  in  ©cbwefet;  ober  ©aljfdure  mit  4  —  5 
Siaumtbcilen  2ÖajJer  ueibünnt  aufloji  2Iu8  biefer 
2(ufl6fung  fann  ba3  £n)bul  mit  2(egfali,  2fe£natron 
ober  irmmonia!  niebergefcblagcn  werben.  @3  iji  weiff, 
gcf)t  aber  burd)  2(ufnel)men  uon  ©auerffoff  balb  in 
©rün  imb  9?6tf)lid)gelb  über;  wenn  e3  einmal 
(entere  gavbe  angenommen  bat,  uerdnbert  ee>  ftet)  ntc±>t  i 
mef)r  tinb  ift  bann  ba3  -Djtpb.  Sßegen' fetner  3ieb 
gung,  fid)  böber  ju  on;biren,  benu^t  man  baS  (Sifen^ 
on;bul  jur  2>Son;batton  mebrerer  Äorper,  befonberä 
be§  Snbigo'3.  Sn  ber  gdrberei  wirb  baS  ßifen  fajl 
immer  im  Suftanbe  von  SDrpbul  angewenbet  unb 
gebt  erji  bei  ben  üerf<$tebenen  Operationen  in 
ibn;b  über* 

2)a3  Sifenorpb  evl;a(t  man  gewobnli$  burd&j 
9?otbgIül;en  be£  fcf)wefelfauren  (Sifenon;bu(6  ((Sifen? 
tutriolS);  ber  Sfttcfjlanb  wirb  mit  Söajjer  bel;anbelf, 
um  ba3  unjerfe^te  fdbwefelfaure  ©ifeno^pb  auSjujies 
f)en.  £>a3  (Sifenon;b  bilbet  ein  rotf)e£  in  ben  ©du* 
reu  aufloelidjeS  $)ulüer;  bie  2Tiif(6fung  ijl  gelb  ober 
braun»  Siefen  SDjrpb  ifr  e§,  welches  ftd?  auf  ben 
Seugen  befejltgt,  bie  man  rejtgelb  färbt.  Sa  e§  ftdö 
in  ben  ©duren  nicf)t  fo  leidet  auflöji,  wie  ba3  SDxty 
bul,  fo  muß  man  bie  2fe£mittel  311m  Söeipd^en  rofb 
gelber  3euge  mit  faljfaurem  Smnojrpbul  (3tnnfal£ 
fcerfe^en,  um  tym  burdE)  biefeS  ©alj  einen  2fntl;eil 
©auerjloff  ju  entjieben.  SBill  man  3fo{IfIec¥en  aue 
weisen  Seugen  entfernen,  fo  wdfcf)t  man  besljalb  bi( 
gelben  ©teilen  mit  3innfalj  ,  um  ba3  £>rt)b  5U  be§ 
oj^biren,  unb  fe|t  l;ierauf  üerbünnte  ©aljfdure  ju; 
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bie  c6  bann  leidet  ouftöji.  63,9  Gnfen  Derbinben  jtd& 
mit  10  ©auerfloff  ju  SDjrpbul  unb  mit  15  ju  g^pb. 

3  e  t;  n  t  e  r  3t  v  t  i  f  e  I. 
Son  bcn  SÄ  a  n  9  a  n  o  p  9  h 

£)a3  SRanganmetatt  gefjt  mit  bem  ©auerfloffe 
5  SBerbinbungen  eiru 

SaS  a  n  g  a  n  0  je t>  b  u  I  ma$t  bie  SSaftd  fajl 
aller  SWanganfal^e  auö.  SBenn  man  fat^faureS  Man- 
gan (buvcfy  2(uflöfcn  be3  SKanganS  in  ©aljfdure  ers 
galten)  mit  2Cefefali  öerfefet,  fo  fallt  baS  ÜÄangan* 
ojtybul  graulid)  tvei^  nieber,  ^ief;t  aber  au§  ber  2uft 
balb  ©auerftof  an  unb  wirb  braun.  3m  luft- 
leeren Sfaum  auSgetrocfnet,  beftfct  e3  eine  olfoengtune 
garbe,  jiel;t  aber  auä)  an  ber  iluft  balb  ©auerjtojf 
an  unb  wirb  braun.  3m  SDfanganojcpbul  fmb  10 
©auerfloff  mit  35,57  SKanganmetall  üerbunbcn. 

2)a3  SRanganorpb  cntjtel)t  burd)  ©elbfto.rt); 
batton  be§  9J?anganon;but§  an  ber  fiuft;  es  iftfcfywarj 
ober  fein  jertljeitt,  fel)r  bunfclbraun.  2)a£  $?an- 
ganojrpb  gel)t  nur  mit  fcl;r  wenigen  ©duven  SSerbin* 
bungen  ein,  wirb  aber  burcf)  SBcinjlems  unb  ©tro* 
nenfdure  leidet  aufgelötf,  2)iefe3  £,n;bf»)brat  i|i  t§, 
welches  bie  braunen  SSöben  bilbet,  bie  man  in  ben 
Äattunbrutfereien  SStfircS  nennt. 

2)a3  £n;brat  beS  SWanganojttybS  fommt  in  ber 
9?atur  alö  SBangantt  (©c&roavj*  SRangancrj)  üor 
unb  ift  juweilen  mit  bem  ©rau^SDianganerj  ((Örau^ 

|'S3raunjleinerj)  uerwed)felt  worben  ,  wh  welkem  e£ 
aber  leidet  unterfdjeiben  laßt;    e§  gibt  ndmltd) 

Fein  gerieben  ein  l;ellbraune3  dufter,  ©raubraun; 
leinerj  hingegen  ein  fd&warjeS.  2>aS  ©c&warj* 
nanganerj  ifät  jur  6l;lorberettung  bei  weitem  niefct  fo 
wtyettyaft,  als  baS  ©rau^Jfanganerj,  weil  ni$t 
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nur  wntger  ^auerjioff  als  lefctereS,  fonbern  ßber* 
bieS  aud)  no$  SBaffer  enthalt  5m  Sflanganojnpb 
fmb  15  ©auerjloff  mit  35,57  Sttangan  wbunben. 

2)aS  9J?an<janfuperon;>b  (ber  SBraunjlein) 
fommt  jiemlicf)  bduftg  als  ©rau  ^  SSttanganer j  in  ber 
Slatur  t>or«  £>urd)  bic  ©lübf)ike  wirb  eS  jerfefet, 
entbinbet  ©auerjloffgaS  unb  hinterlaßt  £)jrpb  ober  bei 
heftiger  £ifce  eine  S3erbinbung  üon  Djrpbul  mit  Drt)b. 
68  bient  jur  ^Bereitung  beS  6t)Ior§  unb  aller  Sttan* 

Sm  SÄanganfuperorpb  fmb  20  ©auerjioff 
mit  35,57  SSKangan  fcerbunben. 

SRanganfdure  unb  ©jc^manganfdur  c 
fmb  \)b\)m  £)jtt>bationSftufen  beS  9JJanganS. 


©rittet  SlapiUh 
Son  t  c  n   8  a  u  n  n, 

£>ie  Sauren  finb  jufammengefe^te  ©ubfianjen, 
bfe  auS  einem  einfachen  Äorper,  ber  ©runblage,  unb 
auS  ©auerfloff  ober  2Bajferftoff  befielen;  jene  nennt 
man  ©auerftofffduren,  biefe  Söafferjlofffduren.  ©ie 
haben  fajl  alle  einen  fauren  ©efdbmacf,  färben  meu- 
tere blaue  ^flanjenfarben ,  namentlich  bie  JacfmuS* 
tinftur,  rotfy  unb  bilben  mit  ben  9Ketallort>ben  eigne 
§3erbinbungen,  bie  man  ©alje  nennt.  2)ie  meinen 
©duren  fmb  im  SBaffer  aufloSlicf)  unb  fommen  nur 
mit  biefem  üerbunben  üor,  einige  finb  feji,  einige 
flüfftg  unb  einige  gasförmig» 

2Me  ©duren,  roeldje  ber  Harber  fcorjüglid)  fen* 
nen  muß,  finb  bie  ©djwefelfdure,  bie  fd£)n>efs 
Uge  ©dure,  ©alpeterfdure,  ©aljfdure, 
Äohlenfdure,  (Sffigfdure,  ßitronenfdure, 
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Sßeintfetnfdure,  Äleefdure,  ©alldpf  elf  du* 
re,  arfentge  ©dure,  Ttrfenif fdure,  6t)rom- 
fdure,  ©djwefelw  af  f  er  jt  off  fdure ,  33 lau* 
f  d  u  r  e* 

@rjter  2CrtifeL 
23  o  n  ber  ©djwefelfäure. 

Sie  ©d&wefelfdure  ift  bie  f)6d)jle  £>n)batton&: 
jlufe  t»e§  ©c£)wefel3.  9Ban  fann  biefelbe  forool^l 
wafferfrei,  al$  in  biet  vergebenen  Söerbdltniffen  mit 
SBajJer  vevbunben  erhalten,  Sie  waj]evfreie  ©dure 
unb  ba3  erfte  ^)t;bvat  gewinnt  man  au3  bem  SJorb* 
Käufer  SSttr toi 61,  baS  jweite  $t)brat  ift  bie  fos 
genannte  (§nglifcf)e  ©cf)  wefelfdure;  fe£t  man 
ju  biefer  mef)r2Baffer  fyinju,  fo  erhalt  man  ba3  brttte 
$t)brat.  Sa3  9?orbf)ditfer  SSitriol6l  unb  bie  engltfd&e 
©cf)wefelfdure  ftnb  allgemein  im  #anbel  verbreitet. 

Sie  wafferfreie  ©cfywef  elfdure  gewinnt 
man,  wenn  SWorbfedufer  S3itriol6l  in  einer  Stetorte, 
welche  man  in  ein  ©anbbab  jieüt,  langfam  erwärmt 
wirb  unb  bie  übergetönten  Sdmvfe  in  einer  §tafd)e, 
welche  man  falt  erhalt  unb  nad)t;er  mit  einem  gut 
eingeriebenen  ©topfei  verfließen  fann,  verbietet 
werben,  ©ie  tfT  eine  frpjMifcfye,  aSbejMf)nlid)e,  §df>c 
SRaffe,  welche  man  jnufc&en  ben  troefenen  gingeru 
wie  2Öa<$3  fneten  fann.  S5ei  18°  <L  tji  tf>r  fpes 
ciftföeS  ©ewic&t  1,97;  etwas  über  30°S.Coc^t  fte;  $u 
rafd)  erwärmt,  nimmt  fte  fcfcnett  ©aSform  an  unb 
fann  eine  gjtplofton  bewirfen.  SaS  ©a3  ber  wafc 
"erfreien  ©cfcwefelfdure  tjl  farblos.  2)aS  SRaucfyett 
Der  wafferfreien  ©dure  an  ber  8uft  beruht  barauf, 
faß  fte,  intern  fte  ftd)  verflüchtigt  unb  mit  bem  SBafc 
fer  ber  ßuft  verbinbet,  ein  £n;brat  bi(bet,  weldöe^  erji 
tei  326°  (L  focf)t.  Sie  wafferfreie  ©cf)wefelfdure 
>efte^t  auö  40,14  ©c^wefel  unb   59,86  ©auer; 
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jioff 5  ein  9)?aa§  gasförmige  ©djwefelfdure  enthalt  l£ 
9ftaa3  ©auerftoff  unb  |  9J?aa§  ©$wefelga§* 

£)aS  crjie  £9  brat  fann  man  nur  fd&wierig 
rein  Dom  jweiten  £pbrat  erhalten,  ©efct  man 
eine  2fuflofung  be§  erften  #t)brat§  im  jweiten 
einer  Temperatur  Don  0°  au§,  fo  frt)jta(lt(trt  ba8 
erfte  #pbrat  beraub  ©urd)  öfteres  ©d&meljen  ber 
gebtlbeten  Ärpfialtc  unb  Abgießen  ber  nidjt  fnjflalli* 
ft'rten  glüffigfeit  ober  wenn  man  bei  ^Bereitung  ber, 
©dure  au§  (Sifenüitriol  eine  neue  Vortage  anlegt  unb 
nun  bie  concentrirtefte  ©dure  übergebt,  fo  erhalt  man 
ba£  erfte  #pbrat  rein  unb  jwar  im  erftern  galt  in 
Ärpjlatlen  mit  fd&ön  au^gebilbeten  Staden,  im  legten 
aU  fefte  frpjiallifd&e  SWaffe,  welche  auö)  bei  ber  ge* 
wöbnltd&en  Temperatur  ber  2ftmofpfydre  fe|i  bleibt. 
(Srwdrmt  man  ba3  erjle  ^tybrat,  fo  jerlegt  e§  fid) 
in  ba§  jweite  $*)brat  unb  in  roafferfretc  ©cfywefeU 
fdure.  ©iefelben  ?)robuf£e  gibt  aud^  ba3  9?orbf)dufer 
83itrioloI  bei  berfelben  S3el)anblung*  ©er  ©auerftoff 
be§  SBafferä  Derf)d(t  ftd)  jum  ©auerfioffe  ber  ©dure 
im  erfien  £>?brate  wie  1  ju  6. 

Sieljt  bie  wafferfretc  ©dure  ober  ba§  erfte 
brat  SBaffer  au3  ber  Suft  an  ober  werben  fte  bamit 
Derfe^t,  fo  fann  man  burdf)  Srwdrmen  nur  fo  Diel 
SBaffer  wieber  abfd)etben,  bis 

ba3  jweite  JMjbvat,  bie  fogenannte  engti- 
fd&e  ober  gewöhnliche  ©djwefelfdure  entflebt,  welche 
bei  326 0  ß>  foebt  ©tefeS  £t)brat  enthalt  fo  Diel 
Sßaffer,  baß  ber  ©aueifoff  b.eS  SBafferS  ju  bem  ber 
©<#wefe[fditre  ftdf)  wie  1  ju  3  Derbdlt  ober  18J  $ro* 
cent  Don  ber  ©djwefelfdure  betragt  ©ie  wirb  im 
©ro£en  buvd)  Verbrennung  Don  ©djwefel  unb  ©aU 
peter  in  SBleifammern  erzeugt,  ©ie  englifc&e  con; 
centrirte  ©djwefelfdure  wirb  bei  —  34  °&  fejt  unb 
tyat  eine  fpeciftfcfye  ©d;were  Don  1,85. 
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£)a§  Korbljdufer  S3itrtolol  (baS  fogenannte 
£>leum  ber  gdrber)  befiel}!  aus  einer  2Cuf(6fung  be3 
erjien  v£n;brateS  im  jweiten  unb  wirb  burd)  ©ejfttfa; 
tion  beS  SifenfcitriolS  gewonnen*  #ud)  pflegt  man 
jefct  S3itriol6l  auf  biefe  SBeife  barjujietlen ,  baß  man 
bie  fauren  ©dmpfe  beS  beftiüirten  SöitriolS  in  oorge; 
fd&lagene  ©d)wefelfdure  leitet,  f)ierburd)  fann  meljr 
ober  weniger  raudjenbe  ©dure  unter  bie  anbere 
fommen.  2(ud)  burd)  ©ejliüation  oon  fdbwefelfaus 
rem  ©fenoxpb,  auS  ßolcotfyar  unb  ©djwefelfdure  be^ 
reitet,  ober  von  [aurem  fd)wefelfauren  Patron  fatm 
man  SSitriolol  erhalten.  @3  ftef)t  brdunlid)  gelb,  oft 
braun  auS,  t>on  hineingefallenen  organifc&en  Äorpern, 
tji  olavtig,  bicfflufftg,  bat  eine  fpeciftfcfye  ©cf)were  oon 
1,86  bis  1,92,  einen  jted&enben  ©erud)  nad)  fd^roef- 
liger  ©dure,  raud&t  an  ber  Suft,  weil  bie  im  SBttriob 
6i  enthaltene  wajferfreie  ©cfywefelfdure  febv  fluchtig  iji, 
ftctö  unftd)tbare  ©dmpfe  bilbet,  welche,  wenn  fte  mit 
ber  feuchten  atmofpfydiifd)cn  Suft  in  S3evut}iung  tre- 
ten, SBaffevbampf  anjiefjcn,  ftd)  mit  il)m  vereinigen 
unb  eine  Sonbenfation  ertetben,  ©uteS  SBittiolol 
liefert  an  \  feines  ©ewidbteS  wafferfreier  ©dure. 

©owol)t  bie  üftorbfyäufer  als  bie  englifcfye  ©$we* 
felfdure  finb  nid&t  rein.  S)ie  lefetere  enthalt  |,  ja 
wol;l  bis  3  ^roceht  frembe  aufgelofie  ©alje,  wo* 
burd)  il;r  fpeciftfd)eS  ©ewid)t  bis  auf  1,90  jleigen 
fann.  ©ie  enthalt  meijlenS  ein  wenig  ©alpeter* 
fdure,  wcld&e,  in  nid)t  ganj  unbebeutenber  ÖuantU 
tat,  na$tt)eilig  wirft.  Snbigo,  mit  fold)er  ©djwefels 
fdure  aufgelöjt,  neigt  ftd)  m'S  ©rune,  weil  burd) 
bie  ©alpeterfdure  ein  Sbeil  Snbigo  jerfc&t  unb  gelb 
wirb,  bann  mit  S3(au  ©rün  erzeugt  2)eSl)a(b  fann 
man  bie  ©dure  mit  Snbigoauflofung  probiren.  QU 
fenojnjb  entbedft  man,  wenn  ber  Siucfjtanb,  in  reiner 
©alpeterfdurc  aufgeloji,  mit  2(mmoniaf  einen  braunen 
Sfteberfcfytag  gibt;  einen  ©el;alt  an  Äalf  bur$  fauer* 
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KeefaureS  2fmmoniaf;  einen  Äaligefjalt,  wenn  man 
ben  Sfürfftanb  glttyt,  baüon  etwa3  auf l6ji  unb  mit  concen- 
trirter  2(ufl6fung  t)on  SBeinjteinfdure  üermiföt,  wo* 
bmtt)  ein  frpfMifc!)  forniger  9iieberf<$lag  entfiel;!; 
einen  ©el)alt  an  2lrfeniffdure  entwerft  man  baburd), 
baß  ©$wefelwafferffoffga3  burd)  t>erbünnte  Schwefels 
fdure  geleitet  wirb,  2tucf)  mit  ©aljfdurc  au$  bem 
Äodbfalje  be3  angewenbeten  ©alpeterS  unb  SBafferö 
fann  bie  ©d^roefelfdure  verunreinigt  fepn;  eine  folcf)e 
entbinbet,  mit  33raunjlein  bebanbelt,  ßfylorgaS, 

2)a$  3?ort>&du|er  23ttriolol  enthalt  fdbroefelfau- 
re§  (Sifenojrpb,  fd)wefelfauren  Äalf,  nicf)t  feiten  au<# 
©elen,  fofylige  Steile,  woburd)  e3  gefc£)wdr$twirb,  au<# 
wofyl  ©alpeterfdure ,  trenn  man  jur  ©rjeugung  befc 
felben  englifdfje  ©djwefelfdure  anwenbete,  wa3  nid)t 
feiten  gefd)iet)t.  SBili  man  beS&alb  c^emifc^  reine 
©d)wefelfdure  f)aben,  fo  muß  bie  fduflidje  burd) 
£>efiillation  gereinigt  werben,  wa3  wegen  be£  floß; 
weifen  2tuffo<$en§  ber  ©dure,  woburefy  bie  Sietorte 
leidjt  jerbrod&en  ober  ber  $al§  abgefprengt  wirb,  ges 
fd&rli*  tji. 

©e£t  man  jum  jweiten  Jpybxatt  no$  eben  fo 
Diel  Söaffer  l)inju,  al§  e3  enthalt,  fo  entfielt  ba§  britte 
Jppbrat,  unb  e6  bitben  ftd)  in  biefer  Slufftgfett,  wenn 
man  fie  bi§  jum  0°  ß.  erfalten  laßt,  große  ÄrpfMe, 
welche  bei  4°  6.  fdjmeljen,  ein  fpectftfdf)eS  ©ewicf)t  von 
1,78  fyaben  unb  in  benen  ber  ©auerjioff  beS  2öaf* 
ferS  ftd^  jum  ©auerfioffe  ber  ©dure  wie  2  ju  3 
wfydlt 

Sie  ©djwefelfdure  t>ermifrf)t  ftc§  in  aßen  S3er^ 
fydltniffen  mit  bem  SBaffer,  unb  e8  verminbert  ftd) 
l;ierbet  ba£  SSolumen  be$  ©emtfd)e3  bebeutenb,  au<# 
erbiet  ftd)  ba$  ©emifd)  um  fo  mel)r,  je  mefyr  bie 
©dure  barin  t>orf)errfcfyt,  2Benn  man  gleite  Steile 
SBaffer  unb  concentrirte  Scfyrcefetfdure  mit  einanbet 
mif$t,  fo  ergebt  ftd)  bie  Temperatur  bis  auf  48°  6. 


59 


4  Steile  berfelben  ©dure  unb  1  Sbetl  SBaffer  bewtr* 
fett  ein  Steigen  bes>  SEbermometerS  bt£  auf  105°  S. 
JDeSbalb  tji  eS  ratsam ,  bie  SJfifd&ung  beS  SBaffe  $ 
unb  ber  ©djwefelfdure  nur  in  bleiernen  ober  tyoljer« 
nen  ©efdßen  üorjunebmen,  um  ba^  3erfpringen 
gldfemer  ober  irbenen  ©cfage  ju  ttermeiben.  9JJan 
wirb  audf)  wobltbun,  bie  Saure  in  ba3  SBaffer  unb 
nid)t  baS  SBaffer  in  bie  ©dure  ju  gießen,  um  eine 
Hxt  tton  Grjrplofton  ju  oermciben,  bie  fidjerlid)  eintreten 
würbe,  befonben?  wenn  man  mit  großem  Mengen  ar; 
bettet»  (Snblid)  muß  man  bie  SDJifcbung  forgfdltig 
mit  einem  ©laSftabe  ober  wenigftens  mit  einem  t)bU 
jernen  ©patel  umrüfyren,  um  fie  gleichförmig  ju  ma* 
d)en*  SDbne  biefe  SSorforge  würbe  bie  ©dure,  welche 
fcfywerer  ijf,  älS  ba$  SBaffer,  am  S3oben  be£  ©efdßeS 
bleiben,  ftd)  ntd^t  ganj  gleid)  mit  bem  SBaffer  Der* 
binben,  unb,  wenn  man  j.  33,  ©am  in  eine  foldje 
ungleiche  5D?if<#ung  brachte,  baffelbe  jum  Sljeil  jer* 
freffem 

Sie  raud)enbe  ©d)wefelfdure  betffct,  wegen  ibreS 
©etyalteS  an  wafferfreier  ©dure,  bie  merfwürbige 
(Sigenfd)aft,  ben  Snbigo  fcf)on  in  ber  Ädlte  leidet 
aufjulofen. 

SBir  wollen  biefen  2frtifel  mit  83auquelin'3 
Sabelle  be§  fpeciftfdjen  ©ewid)teS  ber  ©cbwefelfdure, 
welche  in  wfebiebenen  33erf)dltniffen  mit  SBaffer  oer> 
bünnt  würbe,  befcfyließen* 
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©ettnd)t£tf)etle 
(Säure  t>on  66 } 
S3eaum6* 

©ercfditstfjeile 

?u5u|]ew 

©pectft'fdje 
(Schwere  ber 

luultn    ?oer  £ 

Mnbung» 

©rabe  nad^ 

S3eaum6'ö 

Aräometer«, 

84,22 
74,32 

15,78 

1,725 

60 

25,68 

1,618 

55 

66,45 

33,55 

1,524 

50 

58,02 

41,98 

1,466 

45 

50,41 

49,59 
56,79 

1,375 

40 

43,21 

1,315 

35 

36,52 

63,48 

1,260 

30 

24,01 

/CO 

75,99 
82,61 

1,162 

.  20 

17,39 

1,114 

15 

11,73 

88,27 

1,076 
1,023 

10 

6,60 

93,10 

5 

2fu§  tiefer  Tabelle  ergibt  fxd&  r  baß  100  Sfjeile 
©duve,  beren  fpectfifc^e  Schwere  1,725  iß,  ober  bie 
an  S3eaume'ö  Aräometer  60ö  jeigf,  aus  15,78  £f)eU 
len  Sßaffer  imb  84,22  Steifen  concentrirter  ©dure 
beßefjen  :c. 

25a  SSauqueltn  bte  Sufammenfe^ung  ber  mit 
SSaffer  fcerbünnten  ©cfjrcefelfdure  nur  Don  5°  ju  5° 
bee>  S5eaume'f($en  Aräometers?  unterfud)t  f)at,  fo  ent* 
warf  £>arcet  eine  ßrgdnjung  btefer  Sabelle,  bte 
tt)ir  fyier  ebenfalls  mitteilen  wollen* 


45 

1,454 

58,02 

46 

1,466 

59,85 

47 

1,782 

61,32 

48 

1,500 

62,8 
64,37 

49 

1,515 

50 

1,532 

66,45 

51 

1,550 

68,03 

52 

1,566 

69,3 

bete  (Sdjrcefel* 
fdure  $ctgte  an 

33eaume'ö 
Aräometer  66° 

utib  §atte 
1,844  fpectf* 
<£d)tt>ere*  JDtc 
Sßerfucfye  nuir* 
bm  bei  12°  dl. 
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53 

1,586 

71,17 

ober  15°(5.an* 

54 

1,603 

72,7 

gefttllt. 

55 

1,618 

74,32 

60 

1,717 

82,34 

Zweiter  2CrttfeI. 

23on  ber  fctyroefltgen  (Säure* 

Sic  fd&weflige  ©dure  tfi  ein  burd)  SSerbrennung 
be$  ©cfywefelS  in  atmofpf;drtfcf)er  2uft  erzeugtes  ©aS, 
welches  auö  20  ©en>id^>t§t^etlen  ©dfowefcl  unb  20 
©ewid)t3tf)etlen  ©auerjloff  bejlefyt,  aber  weniger  Don 
bem  lefetem  enthalt,  als  bie  ©djwefelfdure.  @§  ijl 
farblos  bat  einen  eigenen  eijlidfenben  ©eruef)  unb 
einen  unangenehmen  fcfywefligen  ©efebmaef,  e3  wirb 
bei  — 18  bis  20°  6.  tropfbar,  fo  and)  burd  Dermel;rten 
SDrucf,  bat  bann  eine  fpeeif.  ©ebnere  Don  1,42  unb 
fodj)t  bei  —10°  6.,  ijl  niefct  brennbar  ttnb  rottet  bie 
ßadfmuötinftur.  ©ein  fpec.  ©ewi<3)t  ijl  2,2. 
wirb  bei  +  18°  ß.  Don  SBaffer  *u  43£,  t>on  2llf  obol 
ju  115|  SSolumen  DerfdE)luc!t.  ein  SSoIumen  SBaffer 
loff  bei  20°  ß.  unb  bei  28  Boll  ©arometerjtanb  37 
Volumina  auf*  £>ie  fdE)wef(ige  Saure  bient  in  ber 
gärberei  jum  23leicf)en  ber  SBolie  unb  ber  ©etbe,  wo* 
Don  wir  an  bem  gel)6rigen  SDrte  banbeln  werben. 
UebrigenS  Derbinbet  fie  fid)  fefjr  fcf)nell  mit  bem 
SBaffer  ju  pfiffiger  fc&roefliger  ©dure,  Don  welcher  in 
ber  gdrberei  fein  ©ebraud^  gemacht  wirb* 

dritter  HxtiUl 
23  o  n  ber  ©alpeterfdure* 

3Me  ©alpeterfdure  f)at  tyren  tarnen  Don  bem 
Salpeter,  au3  welkem  fie  burd)  SDejiillation  mit 
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©cbwefelfdure  ausgesogen  wirb,  ©ie  begebt  au8 
©tief ftoff  unb  ©auerfioff  unb  fann  nicf)t  obne  SBaffer 
bargejtellt  werben,  ©ie  uerbinbet  ftd)  in  §tx>et  be* 
jlimmten  33erbdltniffen  mit  bem  SBajfer;  im  erjlen 
$pbrat  t>erf)dtt  ftd)  ber  ©auerftoff  be£  2Bafferö  jum 
©auerjtojfe  ber  ©dure,  wie  1  ju  5;  im  jweiten  wie 
1  ju  h  25a§  erfte  #pbrat  t>on  1,522  fpec.  ©ewid)t 
entbdlt  14g  SBaffer,  Eö#t  bei  86°  (L,  gefriert  unter 
—  40°  (5.  unb  wirb  üom  Sonnenlichte  jerlegt,  inbem 
ftcf)  ©auerjtoff  entroicfelt  unb  bie  baburd)  gebilbete 
falpetrige  ©dure  ftd)  mit  einem  %nt\)tile  ber  ©alpe* 
terfdure  vereinigt,  woburcfy  fie  eine  gelbe  unb  bann 
eine  bunfetorangerotfce  $arbe  annimmt.  2)a3  jweite 
•ftybrat  toon  1,42  fpec.  ©ewid)t  fod&t  bei  123°  6.  unb 
wirb  nid)t  t>om  ©onnenlid)te  jerlegt  Sn  ber  ©als 
peterfdure  ftnb  50  ©ewidjtetbeile  ©auerftoff  mit  17,7 
©tidftoff  üerbunben;  67,7  ©alpeterfdure  neutraltft* 
ten  eine  Quantität  S3aft3,  bie  10  ©auerftoff  enthält. 

Sie  reine  ©alpeterfdure  ijt  fliifftg,  farblos, 
burdtftd&ttg ,  fie  bat  einen  befonbern  febr  unangeneb* 
men  ©erud)  unb  einen  dußerjt  fauren  ©efcbmacf. 
©ie  rottet  bie  2a<fmu£tinftur  febr  ftarf,  färbt  bie 
£aut  gelb  unb  bringt  biefe  SBirfung  aud)  auf  ©eibe 
unb  SBolle  tywox.  9Ran  bat  biefe  (Sigenfcbaft  ba 
nu^t,  um  bergleicben  ©ewebe  baltbar  orange  ju  fdr* 
ben.  Sn  biefem  ©rabe  ber  ©tdrfe  wirb  fie  jebodjj 
in  ber  gdrberei  nicfyt  angewendet,  fonbern  f)6<$flen3 
t>on  28 ö  bis  30°  SBeaume. 

2)er  feuchten  Suft  ausgefeilt,  jioßt  fte  einen 
weisen  beigenben  £)ampf  aus.  9Kan  muß  fte  babet 
in  gldfernen  glafcfyen  mit  eingefcbliffenen  ©topfein, 
ober  in  fieinernen,  mit  ©c^raubenjiopfeln  fcerfebenen 
glafcben  aufbewahren. 

pit  bem  SBaffer  üermtfd&t  fte  ft'df)  in  jebem 
Söerbdltnijfe,  woburd)  tf>re  ©tdrfe  mefyr  ober  wenige* 
gef<$wdd)t  wirb* 
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Sn  ber  Färberei  gebraust  man  fte  aud)  jur 
Mufl&fung  berSKetatle,  jum  SSetfptel  be§  3inn3.  £>ie 
9)flan$enfarben,  unb  fetbfl  bie  be£  Snbigo,  jerflort  bie 
©alpeterfdure  üollfommen,  weswegen  man  fte  baju 
angewanbt  bat,  auf  uni  gefärbten  ©rünben  weiße 
Sföujfer  barjujMen. 

2(m  t>ortf)eilf)aftejlen  wirb  bte  ©alpeterfdure  ge* 
genwdrttg  au$  bem  falpeterfauren  Patron 
bargejleüt,  beffen  $ret£  nur  f  t>on  bem  be3  ©alpe; 
terS  betragt  unb  weld)eS  63,40  $)rocent  (Salpeter; 
fdure,  ber  ©alpeter  bagegen  nur  53,44  9)rocent  tie- 
fer ©dure  enthalt. 

2Me  fdufliebe  ©alpeterfdure  ijt  oft  mit  ©alj; 
fdure  unb  ©d)wefelfdure  verunreinigt ,  wa3  aber  bei 
ibrer  2(nwenbung  in  ber  $drberei  üon  feinem  9?ad)* 
tbeil  tjl;  will  man  fte  jebod)  unterfueben,  um  ftcf) 
t>on  ibrer  großem  ober  geringem  Steinbeit  ju  über* 
jeugen,  fo  fann  man  babei  ju  SSSerfe  geben  wie  bei 
ber  ©d)u>efelfdure.  —  £)b  bie  ©alpeterfdure  ©cfcwe* 
felfdure  enthalte,  erfahrt  man  burc!)  3ufafc  öon  zU 
wa3  fatpeterfaurem  33arpt,  welcher  alSbann  eine  £rü* 
bung  berüorbringt.  (Sntjtebt  bei  ^)injufugung  einer 
falpeterfauren  ©Überauflofung  ein  weißer  Biebers 
fd)lag,  fo  enthalt  bie  in  3?ebe  fle^enbe  ©alpeterfdure 
nod)  ©aljfdure, 

Vierter  Ärtifcl. 
SBon  ber  ©aljfäure  (raudjcnbe  (Salafäure,  raucfyenber 

£)ie  ©aljfdure  ifi  eine  33erbinbung  von  97,26 
©cwü&tSt&eUen  Gblor  unb  2,74  SBafferjioff,  welche 
in  Dodfommner  3?etnbeit  nur  im  3ujlanbe  eines  ©a; 
feö  c^ifitren  fann,  ©ie  bat  ein  fpeciftfd)e3  ©ewtd)t 
t)on  1,254  unb  bitbet  bei  einem  £>rucfe  »on  40  %u 
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moftbdren  eine  farbtofe  gtüfftgfeit.  33ei  0°  ß.  nimmt 
1  9Kaa§  SBaffer  464  SftaaS  G&torwafferjloffgaS  auf 
unb  l;at  bann  ein  fpec.  ©erntet  t>on  1,21.  SSSaffer, 
welches  bei 'gewöhnlicher  Temperatur  mit  S&lorwaffer* 
ffoffgaS  gefdttigt  worben  ijl,  enthalt  baüon  38,3  tyxo* 
cent  unb  hat  ein  fpeciftfc&eS  ©ewid&t  t)on  1,19.  @ine 
folcfje  ©dure  focht  bei  60  0  6.  £>er  Äod&punft  jieigt 
mit  ber  SBerminberung  beS  ß&lorwafferfloffS  in  ber 
glüfftgfeit  big  ju  110°. 

3m  ftüfftgen  Suffanbe  jMIt  man fte  bar,  wenn 
man  in  einer  baju  eingerichteten  ©erdtbfcfyaft  eine 
sEUtantität  Äod^falj  mit  66grabiger  ©djwefelfdure, 
weld)e  mit  bem  brüten  £f)eil  tyreS  ©ewjcfyteS  SBafc 
fer  üerbfmnt  iff,  erbtet.  (§S  entwicfelt  ftd)  ein  färbe* 
lofeS,  burd)ftd)tigeS  ©aS  Don  erftiefenbem  ©erud)  unb 
fd)arfem,  dfcenben  ©efehmaef,  voeld^cö  bie  ßacfmuS* 
tinftur  jlarf  r6tf;et. 

SDiefeS  ©a£  fangt  man  in  gldfevnen,  jum  Sbeil 
mit  bejlillirtem  SBaffer  gefüllten  glafdjen  auf.  2Berm 
feinS  mehr  übergebt,  nimmt  man  bie  ©erdtbfcfyaft 
auS  einanber  unb  bewahrt  bie  Slüfftgfett,  worin  bie 
gasartige  reine  ©aljfduvc  enthalten  tjt,  in  gldfernen, 
ober  fieinernen  Staffen,  mit  eingefd)liffenen  ober  ein; 
jufd)raubenben  ©topfein  auf. 

S5te  flüfftge  ©aljfdure  hat  mit  ber  gasartigen 
gleiche  (Sigenfd&aften.  ©ie  flogt  weiße  btefe  £>dmpfe 
auS,  woher  fte  ben  tarnen  rauchenber  @alj* 
geijl  erhalten  bat;  im  concentrirten  Suftanbe  halt  fte 
nad)  bem  Aräometer  22  —  24°.  ©ine  83erfdlfd)ung 
ber  ©aljfdure  mit  faljfaurem  (Sifen  entbeeft 
man  buvd)  einen  blauen  9fteberfcblag,  ben  eine  2luf* 
löfung  t>on  SSlutlaugenfalj  in  ber  mit  SBaffer  fc>er* 
bünnten  ©aljfdure  bewirft;  eine  SSerfdlfchung  mit 
fchwefelfaurem  Sftatron  ober  ÄalE  burd)  ben 
weißen  9fteberf$lag,  ben  eine  SBarptauflofung  in  t>er* 
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bünnter  ©algfdure  hervorbringt ,  eine  SSerunreinigung 
mit  fcbwefltger  ©dure,  inbem  man  \  Un$e  bet 
gu  prüfenben  ©algfdure  mit  2  bis  3  £liientd)cn  ganj 
weißem  3innfalj  verfemt  unb  unter  Umrühren  ba3 
jwei*  bie>  breifacfye  ©ewiebt  bejlilluten  SBafferS  JU* 
fegt.  £)te  glftfftgfett  trübt  ftd)  fogleicfc  nad)  bem 
3ufafce  be£  3innfalje§,  wenn  fd)tvefelrge  ©dure  üor* 
banben  iji,  man  riecfyt  ben  gebilbeten  ©cbwefelwaffer* 
ftoff,  bie  Stüfffgfeit  befommt  eine  bräunliche  garbe 
unb  fefct  ein  $)uloer  t>on  berfelben  garbe  ab.  Unter 
allen  frembartigen  ©ubjlanjen,  welche  in  ber  fduf* 
lieben  ©al^fdure  Dorfommen  fönnen ,  ift,  nad)  Swings 
ler,  bie  fcfyweflige  ©dure  für  bie  Qtylot;  unb  3 in n* 
faljb  erei  tung  bie  fd)dbltcf)fie. 

83erbünnte  ©alpeterfdure  t>ermifd)t  ftd)  obne  3er* 
fe^ung  mit  üerbünnter  ©algfdure,  wenn  aber  ton« 
centrirte  ©aljfaure  unb  concentrirte  ©alpeterfdure 
jufammengemifd)t  werben,  fo  gerfefeen  fte  einanber 
gewiffermaafen  obne  S5etf>tlfe  ber  SBdrme  unb  pellen 
in  tyrer  33erbinbung  eine  gelblicfyrotbe  glufffgfeit  bar, 
bie  man  ÄontgSwaffer  genannt  bat,  weil  fte  baS 
©olo  aufloff,  weld)e§  bie  2(ld)imif}en  ben  Äontg  ber 
Sfteta lle  nennen*  Die  ©KmtEer  nennen  fte  ©ah 
peterfaljfdure. 

25a3  AMgAwaffer  bient  gur  2(ufl6fung  einer 
großen  2(njabl  Wlttcük,  t)ornel)mltd)  jur  ^Bereitung 
ber  3innauflofung,  welche  t>on  ben  gdrbern  gemein 
niglid)  ßompofttion  ober  3innbeije  genannt 
wirb. 

£>ic  SBirFung  be3  ÄonigSwojferS  berufet  barauf, 
baß  ber  SBafferfloff  ber  ßblorroafferjiofffäure  ber 
©alpeterfdure  |  ibreS  ©auerjtop  entjiebt ,  woburd) 
Sblor,  ©ticfjtofforpb  unb  SBaffer  gebilbet  werben. 
SNefelben  3erfe£ungen  fmben  ßatt,  wenn  man  Äod)* 
falj  in  ©alpeterfdure,  ober  Salpeter  in  ©aljfdure 
uiflöft. 

©djauplafc  6.  25b.  4.  Xup.  5 
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Sfinf tcr  ÄrtücL 

JDiefe  ©dure  fyat  it)ven  tarnen  bal)er,  weil  fte 
fcöir#  ba$  SSerbrennen  ber  reinen  Äoljlen  entfielt, 
©ewofynltd)  bereitet  man  fte  au£  fletn  gefrorenem 
weißen  SRavmor  (?ol)tenfaurem  ÄalE)  unb  barauf  ge- 
goffener  ©al^fdure,  inbem  man  ba§  ftd)  entwirfelnbe 
©a3  unter  ©locfen,  bie  mit  £luedftlber  gefpervt  ftnb, 
ober  wenn  man  fte  im  flüffigen  3u|tanbe  tyaben  will, 
in  §lafd)en  auffangt,  bie  man  jum  £l;eil  mit  befliß  ; 
lirtem  SBaffer  angefüllt  fyat. 

@$  iji  jwar  weber  t>on  ber  gasförmigen,  nod) 
tton  ber  flüffigen  Äofylcnfäure  in  ber  Färberei  einiger 
©ebraudj)  311  machen,  inbeffen  fann  in  manchen  §äl* 
len  bie  Äenntniß  berfetben  bem  gdrber  fefyr  nullte!) 
fe>)n,  nid)t  nur  in  2lnfel)img  feinet  ©efunbfyeit,  fon* 
bem  aud)  in  2(nfel)img  ber  fd)äblid)en  SBirhmgen, 
welche  fte,  jum  SSeifpiel  in  Srocfenftuben,  im  luft 
artigen  3u(lanbc  auf  manefce  Starben  fyaben  fann,  1 
bie  er  ftd)  fonji  nicf>t  würbe  erfldren  fonnem  SBir 
wollen  beSbalb  bie  ftd)  barauf  bejiel;enben  Gngensj 
fd)aften  berfelben  fürjlid)  angeben. 

Sie  gasartige  Äoljlenfäure  tfi  favbloS,  bur<#*! 
ftdf)tig,  elafttfd),  bat  einen  flecfyenben  ©erudE)  unb 
einen  fducrlid&en  ©efd&macf.    ©te  befielt  au£  27,63 
Sl).  Äoblenjloff  unb  72,37  £1),  ©auerfioff  unb  pat 
ein  fpeciftfc&eS  ©ewid)t  ®m  1,524.    ©ie  taugt  ntd&t 
jum  2ttl;men,  Sbiere  etftiden  barin:  e3  ift  bafyer  ge^ 
fdfyrlid),  in  ber  9Jdl)e  brennenber  Äol)(en  unb  in  eU  i 
nem  ©ernae^  ftcfy  auf juöaltcn ,    wo  ftd»  fold&e  beftn* 
ben;  in  ber  atmofpbärifc&en  Suft  ift  fo  wenig  baoon  1 
enthalten,  baß  fte  feinen  ©influß  auf  bie  ©efunbljeit  I 
äußert«    ©te  rottet  bie  ?admu6tinftur  nur  vorüber* 
gebenb*   9)ian  ftnbet  fte  faft  ganj  rein  in  mannen  , 
#6l;len  *>ulfanifd;er  Sdnber,   als  fogenannte  bofe 
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SBetter  in  ben  äBergwerfen,  an  SQBaffcr  gebunben  in 
melen  ©efunbbrunnen  unb  bduft'g  mit  ©afen  öer* 
bunbem  ©ie  bitbet  faure,  neutrale  unb  baß* 
fc&e  ©alje. 

©elfter  Ärttfel. 
SS  o  n  ber  (Sfftgf&ttte* 

Sie  Gffigfdure  &at  tfjven  tarnen  bafyer,  baß 
man  fte  burd^  bie  2)e(liIIatton  beS  (SffigS  gewinnen 
fann.  2)er  bejlitlirte  @ffig  ijt  aber  für  bie  äweefe 
bev  Sdrberei  lotet  ju  treuer,  we§l;a£b  man  bloS  ben 
im  Raubet  üorfommenben  (Sfft'g  anwenbet,  ber  ein 
$Probuft  ber  fauren  ©d&rung  fji  ober  burd)  jDjnjs 
bation  beS  SBranntroeinS  in  gabrtfen  bargejleüt  wirb, 

2)ie  ©fftgfdure,.  welche  man  auf  biefe  SBeife  ge* 
tütnnt ,  ifl  mit  üietem  SBaffer  uevbunnt  unb  fann 
buref)  wieberbolte  Sejlillationen  jwar  gereinigt,  aber 
nidbt  concentrirt  werben,  ba  ber  ©tebepunft  ber  con« 
centvirten  unb  ber  üerbünnten  ßfftgfdtue  unb  beS 
SBafferS  nur  fefyr  wenig  Don  einanber  unterfd&ieben 
jmb.  3u  pbarmaceuttfdjen  3wccfen  fdttigt  man  fte 
beSwegen  mit  fofylenfaurem  Patron,  bampft  bie  2(ufs 
lofung,  je  nacfybem  man  bie  Sfftgfdure  concentriren 
will,  mefyr  ober  weniger  ab,  fefct  auf  1  SEbeil  beS 
angewenbeten  wafferfreien  foljlenfauren  StatronS 
0,922  Zi).  concentrirter  ©d)wefelfdure  &mju  unb 
befHllirt  bie  Sfffgfdure  über;  enthalt  biefe  fd)wefltge 
©dure,  fo  fefct  man  etwaS  fel;r  fein  geriebenes  9Äan« 
ganfuperorpb,  enthalt  fte  ©c&wefelfdure,  etwas  c f ftg  =» 
faureS  fftatxm  tyinju  unb  bejiiüirt  fte  nod)  einmal 
über,  2)a'S  foljlenfaure  Statron  barf  feine  GfytorWVf 
binbungen  enthalten  unb  muß,  weit  eS  uon  [enteren 
leicht  rein  bargejMt  werben  fann,  bem  fotylcnfaurcn 
Äalt  üorgejogen  werben,  fonji  credit  man  eine  faljs 
faltige  ©ffigfaure. 

5  * 
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Um  bie  Gsfffgfdure  fo  wafferfret  alö  möglidj) 
bavjujietlen  r  jerlegt  man  efftgfaureS  85leion)b  (Stets 
jucfer)  mit  faurem  fcfywefetfauren  Äalt.    £>a§  efftg- 
fauve  äBIetojcpb  gibt,  wenn  man  e§  erfyi^t,  14,21  5>n>* 
ccnt  SBaffer  ab;  um  biefeS  ju  entfernen,  erwärmt 
man  t>a£  ©alj  in  einer  ©c^ale  fefyr  geltnbe ,  bis  e3 
fcf)mtljt,  rüfyrt  e6  fortoauernb  forgfaltig  unter  fort- 
gefegtem  (Srwarmen  um  unb  ert)6l)t  bie  Temperatur  i 
md)t  efyer,  als  bis  es>  anfangt,  fefi  ju  werben.   £>a£  j 
ßrwävmen,  wetcf)e3  feljr  gelinbe  unb  ttorfid)tig  gefc^e- 
ben  mu^    fegt  man  fo  lange  fort,  bis  ba£  ©aij 
ftaubig  geworben  ift,  SRit  biefem  $)ulüer  mengt  man  ^ 
faureö  fd&wefelfaureS  Äaii#  weld)e§  man  t>orl)er  fo 
lange  f)at  fd&meljen  laffen ,  bis  eS  rul)ig  fliegt ;  eS 
behalt  bann  nod)  6,6  .9>rocent  SBaffer  jurücf.    2tuf  i 
85,79       entwdfferten  efftgfauren  SStetorpbS,  welche  i 
man  aus  100  St).  be$  hvjMiftrten  ©aljeS  er&dlt, 
muß  man  jur  öolljiänbigen  3erfe£ung  71,77  Zt). 
fauven  fcfywefetfauren  Äali'S  nehmen ;  bei  einem  Ueber* 
fd)uffe  bcS  legteren  ©aljes  ftnbet  bie  3erfefcung  leichter 
jiatt.   SBenn  man  bie  (Sfft'gfäure  buref)  3erlegung  be§ 
troefenen    efftgfauren    33leion;b§   mit  concentrirter 
©tibwefetfdure,  bie  immer  über  18,3  9>rocent  Söaffer 
enthält,  barjMt,  fo  erhalt  man  fte  fletS  waffertjatti* 
tiger,  all  bei  bem  oben  angegebenen  S3erfaf)ren. 

2>ie  frpjhüiftrte  (Sfftgfäure  iji  farblos,  t>on  fd)arfc 
faurem  ©efcfymacf  unb  eigentfoümlid)  faurem  ©erud);  ; 
bei  16°@.  fd&miljt  fte;  bei  114°  S.  Pod)t fte  unb  bat  ein  : 
fpeciftfd&eei  ©eroidbt  üon  1,063.  ©efet  man  ju  biefer 
©dure  SSSaffer  &inTjU<  fo  ftnbet  eine  SBerbicbtung  jiatt, 
unb  ba§  fpectftfd£)e  ©ewiebt  be§  ©emengeS  nimmt  ju, 
bi6  man  boppett  fo  tne(  SBafler  jugefefet  bat,  al£  fte, 
wenn  fte  an  33a fen  gebunben  wirb,  abgibt,  ju  100 
Steilen,  aifo  29,6  SBaffer ;  fte  t)at  alSbann  ein  fpec. 
©ewidjt  von  1,078  unb  foc^t  bei  104°  @>  33ei  einem 
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größeren  3ufa£e  tton  SBaffer  nimmt  baS  fpec.  ©e* 
wicf)t  ab,  fo  bag  bic  (gfftgfdure  in  jroei  üerfcfyiebenen 
83erf)dltnijfen  mit  bemSSajfer  ßty  ju  üerbinben  fcfyeint. 
Sie  concentrtrte  (Sfftgfäure  jief)t  fel)r  jlarf  auS  ber  guft 
geucfytigfeit  an»  2fn  S3afen  gebunben,  befie&t  fie  in 
100  ZI).  au3  47,54  Sfc.  Äo&lenjloff,  5,82  Sty.  Sßaf; 
ferjioff,  46,64  St),  ©auerjloff. 

Sa,  wie  bereite  bemeift  worben,  baS  fpeciftfcfye 
©ewiefyt  ber  concentrirten  unb  ber  üerbünnten  fefftg* 
fdure  unb  beS  SßafferS  fo  wenig  t?on  einanber  Der* 
fd)ieben  finb,  baß  man  eS  jur  33ejttmmung  beS 
Säuregehaltes  einer  üerbünnten  (Sffigfdure  md)t  be- 
äugen fann,  fo  ermittelt  man  biefen,  nad)  SRitfd^er* 
id),  auf  bie  SBeife,  baß  man  eine  gewogene  Spenge 
Joblenfauren  9JatronS  ober  Äali'S  in  SBaffer  aüf(6fi 
4nb  ju  biefer  2fufl6fuug,  in  welche  man  SacfmuS; 
oapier  fyineintaucfyt ,  fo  lange  t>on  einer  abgewogenen 
Quantität  (Sfftgfdurc,  binjufe^t,  bis  baS  ßacfmuSpa^ 
)ier  anfangt  vofl)  ju  werben.    9?adf)  ber  Sfteutraltfas 
ion  wiegt  man  bie  (Sfftgfdurc  wieber  unb  ftnbet  fo 
hie  baju  twwanbte  Quantität;  1  St).  geglul)teS  fob- 
mfaureS  Patron  erfordert  jur  (Sättigung  0,964  3^. 
:  ^ajferfreie  (Sfftgfdure,  unb  1  21).  FoblenfaureS  Äali 
1,74  £1).     3wedfmdßiger  unb  bequemer  tjl  eS,  jur 
tbfdttigung  ber  ©i'ftgfdure  fict>  einer  oerbünnten  lim* 
'•  roniafauflofung  ju  bebienen,  beren  ©el;.üt  an  Äm* 
;  wniaf  man  burd)  Ebfättigeu  mit  gefd)moIjencm  fäus 
»n  fcfywefelfauren  Äalt  erl)dlt,  von  welchem  100  £f). 
:  9,40  Sl).  ©d)wefelfduve  an  baS  2fmmoniaf  abgeben. 
35er  efftg  wirft  ÄuftftWetaBc  buvcf)  baSSBaf* 
r,  welches  er  enthält:  baS  SBajfcr  wivb  jerfe|t,  ber 
Safferftoff  frei,  unb  ber  ©auerfiojf  on;bivt  bie  9)Je; 
itle,  bie  ftd^>  bann  mit  ber  (Sfftgfdure  oerbinben. 

2)er  (Sifig  bient  $ur  Bereitung  einer  SOienge  Don 
Taljen,  bie  in  ber  gdrberei  fet;r  jiavf  gebraucht  riet* 
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ben,  j;  $5.  beä  effiflfauren  (Sifena,  t>e3  eff?gfauren 
ÄupferS,  be»  efftgfauren  SSfeieS  tfc 

9)Jan  bereitet  au 4  buvd)  3erlegung  be§  #oIje8 
in  t>erfcfclof[enen  ©efd^en  einen  @fftg,  welken  man 
brenjeltge  £>oljfdure  ober  ^oljefftg  nennt 
JDtefer  ijt,  wenn  er  gereinigt  worben,  fefyr  concen* 
tritt  j  er  geigt  am  33eaumefd)en  Ärdometer  7  bis  8°, 
unb  n)irb  J)au:ptfdd)lidi)  jur  ^Bereitung  be§  efftgfauren 
SBleieS  benufet, 

2)a  bierer  ßfftg  bor  feiner  Steinigung  ein  Del 
tn  ftd)  enthalt,  fo  ijl  er,  ungereinigt,  ganj  jweef* 
mäßig  jur  (Stfenbetje  unb  jur  ©djwarjtonne  anju« 
wenben,  inbem  ba3  SDel  ben  fcfywarjen  Farben  ben 
tiefflen  ©chatten  gibt,  was  bei  anberm  (Sfftg  burd) 
3ufe&ung  üon  S3aumol  nid)t  fo  gut  ju  bewirf en  iff, 
weil  ftety  biefeS  nicfjt  fo  innig  mit  ben  garbemate* 
Italien  t>erbinbet. 

Siebenter  2lrttfel. 
SB  o  n  b    c  @f  tconenf  itif  e. 

2Me  ©tronenfdure  ift  eine  organtfd^e  ©dure, 
weld&e  au6  S3Saffer)loff,  Äofclenjloff  unb  ©auerjtoff 
Befielt  unb  in  fn;(iaUifirtem  Sujlanbe  13,34  9>rocent 
SBaffer  enthalt.  ©ie  |at  ein  fpeeff.  ©ewic£)t  t>on 
1,617.  ©ie  ijt  nitf)t  nur  in  bem  ßitronenfafte,  fonbern 
aticö  in  ttielen  fdueriid^en  grüßten  enthalten,  ©ewotyn* 
lieb  wirb  ftc  au3  bem  erffern  bereitet;  160  $fb.  ©aft 
geben  ungefähr  10  3>fb«  weiße  Ärpjtalle  t>on  Sitro-- 
nenfdure.  SDiefe  ©dure  wirb  oft  mit  SBeinjteinfänrt 
Wrfälfd&t,  bod)  jeigt  ftd)  eine  folcfye  33erfd(fd)unc 
fcfyon  in  bet  govm  ber  Änpflaße.  55ic  ßitronenfäuri 
fcat  rl)ombtfd)e  m'erfeitige  ©dulen,  bie  SBeinjteinfäuri 
SSlättfym.  SBdre  bie  ©dure  jebodE)  in  spufoerfom 
ober  aufgelofi  in  SBajfer,  fo  fc£e  man  etwas  fol)(en 
faureä  Äalt  jti.    (St folgt  bann  ein  SWeberfd&lag,  f( 
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i)l  bie  ©dure  t>erfdff$t.  Äalfwaffev  erzeugt  bei  ber 
geringsten  3Serfd(fcf)ung  ebenfalls  einen  Stöeberfd&Iag* 

Sie  Ärt)(taUe  ftnb  an  ber  ßuft  bcjldnbig.  2>ier 
Steile  bcrfelben  werben  bei  einer  Temperatur  üon 
18°  *>on  3  Steilen  Söajfer  aufgelofL  ©er  8uft  aus* 
gefegt  bebecft  ftd)  biefe  Äuflöfung  in  Äurjem  mit 
©dämmet  unb  jcrfefct  ftcf) :  man  muß  fte  batycr  fo* 
gletcf)  nadf)  ibrer  Bereitung  anwenbcn,  2fud)  burcf) 
bie  2ötrfung  be3  §euer3  wirb  fiz  jerfefct. 

©ie  uerbtnbet  ft<$  leidet  mit  ben  5DJefatton;bett 
ju  citronenfauren  ©aljen*  3um  färben,  bcfonberS 
ber  rofenrottyen  §aibe  mit  ©aflor,  lo(t  man  fte  in 
SBaffer  auf. 

£)er  ©troncnfaft  wirb  gegenwärtig  entweber 
burcl)  2(u3frieren  ober  burcf)  2£bbampfcn  bei  gelinber 
Sßdrme  concentrirt,  unb  feitbem  er  bie?  auf  28°  ober 
80°  S5.  eingebampft  in  ben  £)anbel  gebracht  ift,  wen* 
bet  man  felbft  in  ben  Äattunbrucfereien  ju  ben  7fe£* 
färben  auf  turfifc&rotye  Beuge  feine  fn;jiaßifirtc  Qu 
tronenfdure  mel)r  an. 

3Die  ©äcbfifd&en  Äattunbrurfer  ließen  tyren  äöe- 
bavf  an  (Sitronenfdure  auS  bem  wohlfeileren  ©afte 
ber  rotl;en  3ol;anni6beeren  ober  ber  S5erbe^ 
ri 3 beeren  bar.  3n  beiben  £3cerenforten  ifi  bie 
ßitronenfdure  wie  in  ben  ßitronen  enthalten.  ©ie 
Rieben  bie  ©dure  auS  bem  ©afte  burdb  treibe  auf 
biefelbe  Sßeife,  wie  bie  frpffalliftvte  Gmronenfäurc  in 
gabvifen  bargejiellt  wirb,  wenben  aber  jur  3er(egung 
be3  citronenfauren  ÄalfeS  ju  wenig  conccntrirte 
©cfywefelfdure  an,  namltcf)  nur  l;alb  fo  öfel,  mit 
8  3$.  äBaffer  üerbünnt,  als  fte  Äreibe  genommen 
fyaben*  ©eSfyalb  gewinnen  fie  aud)  weniger  ßitro- 
nenfdure,  als  fte  gewinnen  fonnten,  unb  bie  gewonnene 
bilbet  ntd)t  fo  fd)6ne  Änjftalle,  als  biejenige,  welche 
un8  bie  ßnglänber  ic.  liefern. 
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Äc&ter  Ertifel. 
33on  ber  Söetnfiet  nf&ttre. 

«Sie  fipjMijtrte  SSSeinjicinfaure  entölt  11,93 
sprocent  ÄrpjMtfationswaffer  unb  befielt,  nad)  33er; 
jeltu^,  auö  3,807  feilen  SBafferjloff,  35,980  2&et* 
len  Äublenjloff  unb  60,213  Sbeilen  ©auerjloff.  Sb* 
fpecififdbeS  ©ewtd&t  iji  1,65.  ©ie  wirb  auS  bem  im 
£anbel  aorfommenben  gereinigten  Sßeinjlein, 
ber  aucf)  2Bei njlein f rpjUll,  SBein  jieinra&m, 
Cremor  tartari  genannt  wirb,  bargepellt  unb  txy* 
fialliftrt  in  33(dtt<$en ,  bie  gerud)Io§  ftnb,  einen  pars 
Jen,  angenehm  fauren  ©efcfymacf  fyaben,  an  ber  fuft 
jiemlicö  beftdnbtg  ftnb ,  bei  100°  6,  fd)mel$en,  bei 
120°  ß.  tnS  Äod)en  geraden  unb  fidE)  leidet  in  UU 
tem  unb  in  größerer  Quantität  in  warmem  SBaffer 
auflofen:  bie  Äuflofung  aber  wirb  an  ber  ßuft  balb 
fd&immlig  unb  fcerbirbt.  3m  gcucr  jerfltepen  fte, 
f<$wellen  auf  unb  jerfe^en  ftcf). 

Wtit  SO?etaÜorpben  öerbinbet       biefe  ©dure  ju 
weinffeinfauren  ©aljen. 

Äod(yt  man  bie  ©dure  mit  ©alpeterfdure,  ober  er* 
bifct  man  fic  mit  Patron  ober  mit  Äali,  fo  erhalt  man 
©auevfleefdure,  burcf)  concentrirte  ©df)wefelfdure  wirb 
fte  in  (Sfftgfdure,  burdf)  Sraunjlein  mit  ©dbwefelfdure 
in  2(meifenfdure  oerwanbelt. 

©ie  ijt  t>\ä  wohlfeiler  al§  bie  ßitronenfdure  unb 
?ann  in  mehreren  Sailen  bie  ©teile  berfelben  Der*  j 
treten. 

Neunter  XtfifcF. 
SSon  ber  ©auerfleefdttre  ober  ber  3«^erfaute* 

£>iefe  ©dure  bat  ben  erften  tarnen,  weil  man  | 

fte  auS  bem  ©auerflcc  gewinnt,  ben  ^weiten,  jefct  | 

wenig  gebräuchlichen,  weil  fte  auS  3urfer  unb  ©aU  ; 
peterfdure  bereitet  wirb.    St;ve  Änpßallc,  welche  42 
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$rocent  ÄrpfMifationSwaffer  enthalten ,  bejle&en  au3 
©auerfioff  unb  Äo&lenfloff,  bie  fid),  nad)  Soberei* 
ner,  wie  2  ju  l  gegen  einander  wt)alUn.  5b*  fpe- 
dftföeS  ©ewid)t  ifi  1,507. 

©ie  fnjflallift'rt  in  üievfcittgen  farblofen,  burd>* 
(tätigen  unb  an  ber  @pi£e  mit  jwei  Slawen  jnge* 
fpifeten  ^riSmen,  bie  einen  dujlerji  fauren  ©efcfcmacf 
baben,  in  trocfner  Puft  unb  in  ber  SBdvme  ju  einem 
treiben  ^uloer  jerfallen ,  fid)  in  ber  jerfefcen 
unb  in  ftefcenbem  SBoffer  *u  gleichen  Steilen,  in  taU 
tem  aber  nur  jur  #älfte  fid)  auflofen.  ©ie  rotljet 
fiarf  ba$  &acfmu3papier. 

©ie  jerfe^t  alle  auftoelidjen  Äalffalje,  wobei  ein 
9lieberfd)lag  entfielt,  ber  in  uberfc^uffigev  ©auer* 
fleefduve  unaufloöltd)  tjl.  2)t/ö  gewahrt  ein  WiU 
tel,  fid)  üon  ber  ©egenwart  eineö  ÄalffaljeS,  ba3 
in  barten  Söaffem  aufgeloji  enthalten  ift,  ju  übet* 
jeugen. 

5D?an  bebient  ftc^  ber  ©auerfleefdure  bei  ber  Äat* 
tunbunferei,  um  bie  ÜKorbantS  wegjudfjen,  bereu  23a* 
p  ©ifen  iji;  aud)  wirb  fxe  jur  Vertilgung  ber  Zhu 
tenflecfen  angewenbet, 

3ebnter  Erttfel. 

SSon  bec  ©aUapfelfaure  unb  t>en  ttorjugltcbjten  ©ubfton$en, 
welche  fie  liefern* 

Sie  ©alldpfelfdure  bat  ibren  SWamen  uon  ben 
©alldpfeln,  in  welken  fie  am  reid)lid)|len  enthalten 
tjh  2tuper  biefen  ftnbet  man  fie  nod)  in  üerfebiebe* 
ner  Quantität  in  Stelen  anbem  ©ubffanjen,  jum 
SJeifpiet  in  bem  ©umad),  in  ber  3finbe  ber  gießen 
unb  ber  SBeiben,  in  ber  Sormentiüwurjel,  in  ben 
©d)lef)en,  unb  befonberö  in  ber  weißen  ©eerofe 
(Nymphaea  alba ,  L.),  beren  SGBurjel  bie  ©aüdpfel 
m  ben  meifien  2luwenbungen  fefyr  üortl;eil(;aft  erfefct. 
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3cberjett  ijl  fte  mit  ©erbeftoff  -üerbunben ,   eine  | 
©ubjlanj,  bie  barum  fo  genannt  wirb,  weil  man 
mit  it)t  bie  2l)ierf)dute  gerbt  unb  in  Seber  Der* 
wanbelt. 

Sbre  Är^jtaHc  befielen  airö  38,01  Sf)L  ©auer* 
jloff,  57,26  Äoljlenfloff,  4,73  2$Ü  SBafferfloff,  1 
finb  gerud)lo3,  unangenehm  fcfymecfenb,  votiert  ba3 
gacfmuSpapier  unb  löfen  ft<#  in  21  £1)1.  faltem  obev 
8  21)1.  fod&enbem  SBaffer  auf.  Sie  ©aüdpfeljauve 
wirb,  natf)  i©6bereiner,  burd)  D.rt)bation  in  ©erbe* 
jloff  ober  ©erbefdure  unb  enblid)  in  Ulmin  Der« 
wanbeft. 

25a  man  in  ber  Färberei  ber  reinen  ©alldpfel* 
fäure  ft'cf)  nie  bebient,  wa$  ein  fel;r  großer  2Tuf- 
wanb  fepn  würbe,  fonbern  beS  (&xtxcfitt§  ber  ®alU 
dpfel,  worin  bie  ©alldpfelfäure  mit  bem  ©erbejlöff 
t»erbunben  ijl,  fo  wirb  e§  l;ier  genügen,  ju  geigen, 
wie  biefe  beiben  ©ubftanjen  in  ben  üerfdjiebenen 
Arbeiten,  wo  fte  in  SBerbinbung  angewenbet  werben, 
Wirfett. 

SSorerft  wollen  wir  t>on  ben  ^aturerjeugniffen 
etwaS  fagen,  in  weldben  bie  ©alldpfelfäure  unb  ber 
©erbejlöff  am  reichlichen  enthalten  finb.  £>iefe  finb 
bie  ©alldpfel  unb  ber  ©umad). 

£)er  ©allapfel  ijl  ein  2üiSwud)£,  ber  an  ben 
.{Blattern  ber@i$e  burd)  ben  ©tid)  eines  SnfeftS  ent* 
jlefyt,  welches  feine  @ier  bal;in  legt  Siefer  2luSwud)3 
ijl  fugelfonnig,  l)oljig,  juweilen  fcf)wdrjltd)grau ,  jus 
weilen  ge[b(id)weip,  balb  üoll,  balb  l;obl  unb  Doli 
fleiner  ?6d)er.  ©eine  £)berfldd)e  ijl  juweilen  glatt, 
juweilen  Ijocferig.  Sie  Hxt  öon  ©alldpfeln,  weldbe 
am  meijlen  geästet  wirb,  ift  tie  Don  2(leppo.  Siefe 
ftnbjlein,  f^wärjlidbgrau  unb  fd)werer  als  bie  au3 
SjWen.  3m  Jpanbel  unterfd&eibet  mau  brei  ©orten, 
bie  fc^warjen,   weißen  unb  bie  gemifc^ten 
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ofcer  bie  in  ©orten.  3>tc  festere  ©orte  befielt  bei* 
nafye  auS  .qfetd^cn  Steilen  ber  beiben  erfiern* 

£)ie  ©alldpfel  oon  2(leppo  enthalten  in  500  Sf;ct= 
len  ISO  £1;.  ©erbejlojf  unb  31  ©alldpfelfdure; 
ba3  Uebrige  tji  ©d^letm  /  Fofylenfaurer  Äalf,  faljige 
©ubftanj  imb  i£>oljfafer. 

3>r  ©um ad)  fommt  t>on  einem  Strauß ,  ber 
in  ber  Sekante  roäd&jt.  (§r  befielt  »ornel;mlid)  au3 
©erbeftoff  unb  aus?  einer  kleinen  Quantität  ©all* 
dpfclfäure.  SBitt  man  i()n  anjlatt  ber  ©alldpfel  ge; 
bxauifym,  fo  muß  man  beinahe  eine  koppelte  huam 
titdt  anvoenben.  3uroeilen  wenbet  man  tyn  mit  ben* 
(elben  5ugleid)  an,  um  ein  grünliches  ©elb  5U  er* 
galten. 

2Me  au6  Snbien  fommenben  Güaffablätter  fonnen, 
wie  man  früher  glaubte,  flatt  be£  ©umad)3  nid)t  ge* 
brauet  werben,  ba  fte  weber  fo  Diel  ©aliuSfdure  nod) 
fo  inel  ©erbeftoff  enthalten,  al5  jene  unb  bennod) 
ntd)t  wohlfeiler  ftnb. 

2)ie  Srlenrinbe,  bic  2ol;e  ober  bie  jerjlampftc 
ßid)enrinbe,  felbft  bie  ©dgefpdne  be6  @i$enl;olje§ 
enthalten  aud)  ©erbeftoff  unb  ©alldpfelfdure,  aber 
Diel  weniger,  aB  ber  ©umad)  unb  bie  ©alldpfel: 
beibe  ledern  ©ubjlanjen  behalten  baljcr  fcor  allen 
anbern  ben  SSorjug. 

3Äand)e  föaxbnt  bevücfffd)ttgen  aus>  übel  ange* 
brad)ter  ©parfamfeit  bie  2ievfdbtet>enl;ett  be3  ©eljaltS 
an  ©alldpfelfdure  in  biefen  ©ubjlanjen  nicfyt,  b\U 
ben  fid)  ein,  bie  ©alldpfel  ober  wentgftenS  ben  ©u* 
mad)  gdnjlid)  entbehren  ju  fonnen,  unb  wenben  nur 
(Srlen*  ober  ßicfyenrinbe  an,  juweilen  aud)  ben  7lb; 
gang  t>on  ben  ©alldpfeln,  ben  fte  um  einen  geringen 
$PreiS  bei  ben  Sürfifc^rotbfdrbern  faufen.  SBer  eine 
richtige  Äenntniß  t>on  ber  gdrbefunft  beftfet ,  ber  ftel)t 
auf  ben  erjten  SJlicE  ein,  baß  biefeS  SBerfa^icn  ben 
©runbfd^n  berfelben  ganj  entgegen  unb  nic^t  allein 
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ber  @cf)önf)ett,  fonbern  t>omef)mlicf)  ber  Sejltgfeit  ber 
garben  nad&tbeilig  tjh 

2)a3  SSevfat^ren ,  um  ben  ©erbeffoff  unb  bie 
©alldpfelfdure  jugleicb  au£  ben  ©alldpteln  txfyaU 
ten,  ift  fet>r  einfad).  9)?an  jerftogt  fte  in  einem  fieu 
nernen  SRörfer  unb  focfyt  fte  mit  ber  jebn*  bis  jroölf* 
fachen  Quantität  ibreS  ©eroicfctö  SBaffer  fo  lange, 
bis  man  fte  jn>if#en  ben  Singern  jerbrüefen  fann, 
£>ann  jief)t  man  baS  geuer  unter  bem  Äeffel  juruef, 
giegt  ba£  ©efoft  burd)  ein  £aarfteb,  baS  man  ;u 
ntd^tö  anbevm  gebraust,  unb  u>enbet  e§  fo  foeiß  an, 
alS  bie  $anb  es>  »ertragen  fann. 

£)en  ©umad)  braucht  man  ntd)t  ju  focfyen;  er 
wirb  burd)  Ueberbrüben  mit  beigem  SBSaffer  genugfam 
ausgesogen.  2)en  Slufgujj  gießt  man  bernad)  eben* 
falls  bureb  bae>  $aarfteb  unb  roenbet  ibn  entroeber  ab 
lein,  ober  mit  bem  £>efo!t  ber  ©aüdpfel  in  gerciffem 
SBerbdltnifj  t>ermifcf)t,  an.  ©eroofynlid)  mifebt  man 
einen  Sbeil  ©umacbaufgujj  unb  jroet  Steile  ©all» 
dpfelbefoft,  ober  beibe  in  gleichen  Steilen  unter  ein* 
anber. 

25er  ©ebraud)_  beS  mit  ber  ©alldpfelfdure  t>er- 
bunbenen  ©erbeflotte  in  ber§drberei  grünbet  ft'd)  auf 
bie  gemeinfcbaftlicbe  (Stgenfc&aft  beiber  ©ubjianjen, 
auf  ibre  große  SSerwanbtfc^aft  ndmlid)  ju  gerotifen 
garbefioffen ,  3RetalIojnpben  unb  ju  ben  ju  fdrbenben 
3eugen,  vermöge  roeldjer  fte  sur  fefien  SSerbinbung 
ber  Sarben  mit  ben  Beugen,  jur  ä^vfe^ung  einer  gro* 
ßen  Änjabl  ©aljauflofungen ,  unb  jur  £eroorbrin* 
gung  mebrerer  fefter  garben  bienen.  äßenn  man, 
jiim  SBeifpiel  baS  3>foft  Der  ©aüdpfel  mit  ber  Äuf* 
lofung  eines  ©ifenfaljeS  üermtfebt,  fo  entfielt  eine 
SJerbinbung  ber  ©alldpfelfdure  unb  beS  ©erbefrop 
mit  bem  (Sifenojnpb,  bie  eine  blaue  garbe  barjiffif, 
welcfee  fo  bunfel  tvirb,  baß  fte  fe&marj  ju  ferm  fcfyetnt 
unb  jugleicb  fet>r  fefi  ift. 
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25uvcf)  33ermifd)en  ber  ©aüuefdure  mit  ifyxcm 
5fad)en  ©erotd^t  an  ©d)wefelfdure,  unb  nochmaligem 
t>orfu$tige§  (Srbifjen  bis  ju  140°  ß.  erbdlt  man  eine 
bunMrotfye  Söiafie,  au£  welcher  fid)  allmdlig  ein  Poi- 
tttger  unb  ein  floefiger  9?ieberfd)lag  bilben,  2>tefe 
©dure  fann  al§  färbenbe  ©ubjianj  gebraucht  werben 
unb  gibt  mit  ben  t>erfd)iebenen  (Sifenbeifcen  alle  ©d)at* 
tirungen  t>on  SStotet  unb  mit  ben  2tlaunbei£en  alle 
Nuancen  t>on  9\otb.  25ie  färben  wiberfteben  bem 
©eifenbabe  fct>r  gut,  werben  aber  burd)  @blor  t?cr- 
niebtet.  (§3  ift  febr  wabrfcbeinltcb,  baß  biefe  rotbc 
©ubjian*  in  ber  ©alluSfdure  ber  ©runb  ber  oortfeeiu 
haften  'Änwenbung  be3  ©allirenS  bei  ber  2ürftfd)* 
rotl)fdrberei  ijt.  $ßerfud)e,  bie  man  in  granfreid)  an* 
gejlellt  \)at,  um  bie  Äajknteiirinbe  (Caslanea  vesca, 
Fagus  Castanea,  L.)  jiatt  ber  ©alldpfel  anjuroen* 
ben,  fyaben  ben  (Erwartungen  entfprod)en,  namentlich 
erfefet  ein  £)efo?t  baüon  in  fielen  Sailen  ber  ©eiben* 
fdrberei  bie  ©alldpfel. 

33on  ben  ©duren  finb,  nach  ©ingler,  für  ben  gar* 
ber  noc^  folgenbe  wichtig: 

elfter  Ärtifcl. 
8$on  ber  arfentgen  <Säure. 

SMefe  ©dure,  aud)  weiter  7£rf e niP  genannt, 
erbdlt  man  als  SRebcnprobuft  beim  SRöfteh  berfcf>iebe* 
ner  arfenifalifd)en  @rje,  üorjuglid)  ber  jtobalterje  im 
fdebfifeben  (Srjgebirge.  ©ie  ijt  fejl,  weiß,  unburd)* 
ffd)tig,  bisweilen  buvd)fd)einenb  unb  uon  glaffgem 
?(u8fcl)en.  S^r  ©efebmatf  ift  fd^arf  unb  efelerregenb. 
2(uf  glubenben  Äol)(en  fublimirt  fie  unb  verbreitet 
weiße  £)dmpfc  r>on  fnoblaucbartigem  ©erueb.  ©ie 
loft  fieb  in  12  £l)eilen  focfyenbem  unb  25  &bei* 
len  SBaffer  uon  20°  9f-  auf.  30  Sbeile  ©auerfloff 
ffnb  barin  mit  94  Steilen  2(rfenifmetall  üerbunben. 
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JDiefe  ©dure  wirb  jur  ©arftellung  beS  ©cfyeele* 
fd^en  ©vün$>  unb  in  ber  Äattunbrucferei  jur  SÖmU 
tung  Don  avfenigfauvem  unb  arfeniffauren  Äalt  be* 
nu^t;  mit  ben  ©aljbafen  bitbet  fte  bie  arfenigfauren 
©alje,  welche  mefyr  ober  weniger  2(nwenbung  fmben* 

Zwölfter    tritt  & 
35on  ber  tfrfemffaure* 

SMefe  ©dure  wirb  in  ben  Färbereien  nur  tn  Serbin* 
bungmitben$ietaüort)benangewenbet*  ©teifteine  wei* 
$e  9)?af[e,  unburcfyftdjttg,  gerudj(o3;  wn  faurem  d&enben 
©efd&macf,  jte&t  leid&t  SBajfer  an,  jerfließt,  bilbet  au<$ 
mit  2Baffer  leidet  jerfliegenbe  ÄrpjMe,  ©ie  ifi  ein 
nod)  heftigeres  ©ift,  als  bie  arfentge  ©dure*  Sftan 
jtellt  bie  2Crfentf fdure  buvd)  SDjrpbatton  ber  alfenigen 
©dure  mittelft  ©atyeterfdure  unb  ©aljfdure  in  ber 
©iebl)i£e  bar;  man  fod&t  biefelbe  ndmlicf)  mit  12 
Steilen  ©alpeterfdure  unb  1  S&eil  ©aljfdure,  bamtft 
bie  flare  glüfftgfett  fobann  jur  ÄrodPne  ein  unb 
fc&meljt  fte  geltnbe  in  einem  ?)(atintiegel;  bie  ge* 
fclmoljene  SDfajfe  wirb  in  SBajfer  aufgelöst ,  wobei 
bie  burrf)3  ©d)me[jen  jum  fleinen  Styeil  wieber  er* 
jeugte  arfenige  ©dure  unaufgeloft  jurücfbleibt.  50 
Steile  ©auerftoff  bilben  mit  94  Stetten  2frfenifme* 
teil  bie  Ärfemffdure. 

2)reijef)nter  2(rttfel. 
£)te  ßfjromfaure 

fommt  an  33leiort)b  gebunben  im  Sftineralreid&e  bor; 
bie  reine  ßl)romfdure  erfdjeint  in  jmnoberrotljen,  fein* 
wolligen  ÄrpjMnabeln,  ift  geruchlos,  fcfymecft  fdjarf, 
fauer,  hinterher  pfammenjie^eöfb ,  verfließt  an  ber 
fiuft*  Seim  @rf)ifeen  entmifd)t  ftc  ftd)  unter  Feuer* 
erfcfyeimtng,  e3  entbinbet  fi<#  ©auerftojfgaS  unb  ßf)iom* 
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Wfi  bleibt  jurfitf.  ©ie  fdrbt  bie  Sjaut  unb  organU 
fd)e  Äorper  gelb.  2fuf  tyrer  (§igenfd)aft,  an  &j?pWr* 
bare  ©ubftanjen  leidet  ©auerfloff  abzugeben,  beruht 
ein  S$erfat;ren ,  inbigbtaue  S36ben  weiß  ju  aßen,  wel* 
c&eS  fpdter  betrieben  werben  wirb* 

£>ie  reine  ßf;romfdure  votrb  in  ben  Färbereien 
unb  Äattunbrucfereten  nicf)t  angewenbet,  ityre  ©alje 
hingegen  fpielen  eine  wichtige  Stolle.  35  ßbfomme« 
tali  bilben  mit  15  ©auerfioff  grüneS  §D^b  unb  mit 
30  ©auerfloff  bie  (%omfdure. 

S3ierjel)nter  tfrtifel. 
SBon  ber  <Sd;rcefelwafferßofffaure  (|>9t>rottytonfäute)* 

£>er  ©df)wefel  liefert  mit  SBafferfioff  eine  gaS* 
formige  ©dure.  9J?an  entwickelt  biefcS  @a§  au£ 
©cfywefelcifen  unb  uerbunnter  ©cfywefelfdure.  SaS 
l)ierjit  brauchbare  ©cijwefeleifcn  erhalt  man,  wenn 
man  auf  wetßglül)enbe£  (Sifcn  ©d)wefel  wirft  65 
wirb  gepüloert  in  eine  @ntbinbung3flafd)e  gegeben 
unb  mit  2  bis  3  Steilen  SBafier  uerbünnte  ©d)we* 
felfdure  nadE)gegoffen.  SDurcf)  bie  (Sinwirfung  be§ 
©d)wefeletfen$  auf  ba3  SSajJer  unter  Sermittelung 
ber  ©ct)wefel|aure  erfolgt  eine  gegenseitige  3erlegung. 
ßifcnojrpbul  bilbet  fid),  weld)e$  mit  ber  ©dure  fid) 
vereint,  unb  ©cbwefelwafferfioffgaS  wirb  frei. 

£)a3  ©cfywefelwafferftoffgaS  ift  farblos  /  riecht 
unb  fd)mc<ft  nad)  faulen  (Stein,  juglcid)  fauerlid);  e3 
rottet  fcud^teS  2ad  muSpapier  unb  oerbrennt  mit  blaß* 
blauer  flamme.  3um  2(tbmen  ift  eS  untauglich»  2(m 
beften  laßt  e£  ftd)  burd)  ßfylorgaS  jerfe^en  unb  ba* 
bur<$  unfrf)dblidE)  machen.  3m  Sßajjer  loft  ftd£)  bie* 
feS  ©a£  auf  unb  fcf)ldgt  bie  SJleis,  SöiSmutl;*, 
SluedP ftlber  -  unb  Äupferfalje  fcf)warj  nieber. 

SRit  ben  ifeeitken  Matten  laßt  eS  ftd)  leidet  t>ei^ 
binben,  tnbem  man  c3  bur<$  tyre  2fufl6fungen  leitet 
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20  ©eroicbtStfjeile  ©djrcefel  wrbinben  ftcfc  mit  1,2 
SBafferfloff  ju  tiefer  ©aSart. 

günfjetynter  2Crtt?eL 
&on  ber  SSlaufaure  ober  «g>t)bcoct)anfaure. 

£)er  ©ticfjloff  üerbinbet  ftd)  mit  bem  Äoblen* 
jloff  ju  einer  ©aSart,  bte  unter  bem  tarnen  33lau* 
ftoff  i  ober  (SpangaS  befannt,  babei  farblos  i|i, 
fel)r  burd)bringenb  viecfyt  unb  bte  2fugen  ftar£  reijt, 
2)iefes  Span  bilbet  mit  bem  Söafierjloff  bie  £t)bro* 
cpan*  ober  33laufdure,  welche  Scheele  juerp  au§ 
bem  S3erlinerbtau  (ßpaneifen)  barjufleüen  lehrte*  SDfan 
ert>dlt  eine  t>erbünnte  SBlaufdure,  wenn  man  33erlt* 
nerblau  ober  aud)  SMutlaugenfalj,  (ßpaneifenfalium)  i 
mit  ©djrcefelfdure  unb  SBajJer  uermifdjt,  bejfillirt. 

S)te  S3faufäure  fommt  mit  dtf)erifd)em  £>el  t>er*  I 
bunben  in  allen  9)flanjentf)eilen  t>ot,  welche  wie  biu 
tere  SSKanbeln  rieben  unb  fcfymecfen,  unb  man  Fann  \ 
aud)  burd)  ©ejliüatton  biefer  ^Pflanjenfubjianjen  mit  i 
Süafjer  ba3  S3laufdure  entfyaltenbe  dtt>ertfc^e  £)el  ab«  j 
fcbetben,  roelcbeS  golbgelb  au3ftef)t  unb  fdjwerer  als 
SEafier  ift.     SDie  concentrirte  JBlaufdure  ift  eine  j 
farblofe  glüfffgfeit  fcon  einem  böcfcfl  penetranten  ©e* 
rud)e  naeö  bittern  SRanbeln,  fublenbem  unb  jlecfjen* 
ben  ©efcfymacf;  ftc  ift  ba£  f)eftigjle  ©tft  unb  tobtet 
mit  S3li^e5fd)nelle»    ©ie  entmtfd)t  ftd)  leicht,  befon* 
berS  beim  3utritte  be$  8i$tS,  ber  Suft  unb  ber  2Bdr* 
me;  bie  glufftgfeit  färbt  ftd^  rotf)li<$braun,  unb  e§ 
fefeen  ftd)  braune  gtoefen  ab. 

©ringt  man  SBlaufdure  mit  3?afen  in  SSerfib« 
rung,  fo  entfielen  cpanwajferjtofffaure  ober  blaufaurc 
©alje,  welche  im  n>afjevfrcten  3ujlanbe  ßpanmetalle 
barjMen.  12,58  Äo&lenjioff  bilben  mit  17,7  ©tief« 
fioff  32,9  Gt)an,  n>eld)e^  ftty  mit  1,24  SBaffcrjioff 
ju  ä3(aufdure  t>erbinbet. 
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£)ie  0aUf&üU  wirb  tu  ber  gdrberei  in  einem 
fe(;r  üerbünnten  äuftanbe  beim  gavben  be3  £ud)3  mit 
blaufaurem  Äali  angercenbet  3u  bem  @nbe  wirb 
eine  Äuflöfung  oon  eifcnblaufaurem  Äali  mtt©c$we* 
felfdure  mmi\d)t. 


35on  fcen  ©algen. 

©alj  nennt  man  jebe  SSerbinbung  einer  ©dure 
mit  einer  ber  ©aljbtlbung  fähigen  ©runblage  ober 
SBafiS.  SDil  ©alje,  bie  man  in  ber  Färberei  ans 
rcenbet,  begeben,  mit  2fuSnal)me  eines  einzigen ,  be5 
©almiaf,  fdmmtlid)  am>  SKetallojrpbcn  mit  ©duren 
tterbunben.  33eim  ©almtat  befielt  bie  ©runblage 
ober  33aft§  au$  2(mmontaf. 

SBenn  ein  SRetalloppb  mit  einer^©dure  ftd) 
tterbinbet,  fo  entfielt  ein  einfaches  ©alj,  Sritt 
ein  9)?etallojrt)b  mit  jroei  ©duren  ober  treten  $wei 
9Dfetallojct)be  mit  einer  ©dure,  ober  mit  jrcei  <£>du* 
ren  in  SSerbinbung:  fo  entfielt  ein  jufammenge* 
fe&teS  ©alj.  2)ie  jufammengefefeten  ©alje  nennt 
man  nad)  ber  3fnjabt  ber  Steile,  au§  welchen  fte  ju« 
fammengefe^t  finb,  boppelte,  breifad)eunb  oier* 
facfye  ©alje. 

Sßenn  ein  ©alj  au§  fo  Diel  83aft§  unb  fo  oiel 
©dure  bejlefyt,  baß  .eS  webet  bie  SBtvfung  berSBaft'S, 
nod)  bie  einer  ©dure  bat,  jum  äSBetfptel  bie  SacfmuSs 
ttnftur,  ober  ben  jßetl^enfaft  weber  rotb,  ned)  grün 
färbt,  fo  f> e t f5 1  ee>  ein  gefättigteS,  ober  neutra* 
Icö  ©alj.  @ntb4tt  e§  uberfcfeiifftge  ©dure,  wa§  man 
baran  evfcnnt,  bog  e§  ba£  SatfmuSpapier  rottet,  fo  beißt 
e$  ein  faure§@alj,  ein  baftfdjeS  bagegen,  wenn 
bie  ©runblage  oorwaltef. 


5n  be?  neuejfen  3eit  f)at  man  mit  ber  Seitens 
nung  -neutrales,  fauveS  ooer  baftfcfyeö  ©al^  einen  an* 
bern  als  ben  eben  gegebenen  ©um  oerbunben,  inbem 
man  auf  bas  SD? i f d> un g e r l> al t n t ^ ,  welches  jnnfdjen 
ber  SBaftl  unb  ber  ©dure  befielt,  SRucffid^t  nabm. 
2>emnad)  tfl  jefet  ein  neutrales  ©alj  ein  folcbe^, 
in  n?eldbem  ber  Sauerstoff  ber  SBafu?  ju  bem  ber 
©dure  ein  geroiffeS"  SJtelfac&e§  iß,  —  ift  bieö  Stet* 
fadbe  ein  größeres  al6  bei  bern  neutralen  ©alje,  fo 
entließt  ein  faurcö  ©al$,  ift  d  hingegen  f  retner,  fo 
erbalt  man  ein  ba'fifcfyes  (Satj. 

9J?an  brücf c  nun  aud)  nod)  bie  t>erfd)iebenen  33er* 
fealtniffe  be3  Siiclfvic^en  aus,  troburdj)  eine  größere 
SSefrtmmtbeit  ehielt  wirb,  &o  l;at  man  (^um  Sätu 
fpiel  boppelt  fcfyrccfelfaureS  b.  l).  ein  Äalt,  xvtU 
d)e6  boppelt  fo  Biel  ©dpefcl|aure  enthalt ,  al§  ba3 
neutrale,  ober  brittel  Cj'ftgfaiireS  33leton)b  2C. 

Äein  ©alj  tjt  gasförmig;  einige  ©alje  ftnb  fltäf* 
ftg,  bie  meinen  ftnb  fejt,  uon  üerfd)iebener  ßobdfton 
imb  garbe,  in  ©eftalt  aan  Jt^ffoßett,  ober  oon  tyuU 
Der,   unb  fcfyroerer  alö  ba$  SEBaffer.     SDianc&e  ftaben 
Weber  ©erud)  ned)  ©efebmad,  manche  bloS  ©efebmaef, 
manche  ©erud)  unb  ©efcfymad  jugleid).    2Me  meijien  1 
lofen  ftd)  im  2Ba||er  in  großer  ober  fleiner  £luantt* 
tat,  boeb  einige  gar  ntc&t,  je  nadjbem  il)re  SBenranbt*  . 
febaft  $u  bemfelben  unb  tl;r  3nfammenl;ang  jlarf  ober  I 
fdjwad)  \ft. 

£)te  tssalje  lofen  ftd)  im  Allgemeinen  im  Reißen 
SBaffer  reichlicher  unb  fcbneller  auf,  a(§  im  falten. 
$at  ba§  beiße  2Ba(|er  eine  fo  große  Quantität,  aß  ] 
eS  in  ftd)  aufnel)men  fann,  aufgelöft,  fo  fallt  bei 
feinem  (Sifalten  ein  Sbeil  in  *Puloer  ober  &rt>jlallen  : 
ju  S3#ben$  bie  2fufl6ünig  ijl  bann  eine  gefdttigte 
ober  concentrtrte  2tuflöfung.    konnte  basSßiaffer  ij 
mel)r  ©alj  auflöfen,  als  man  Ijinetn  fluttete,  fo  bat  ; 
man  tine  fd)wa$e  2fufl6fyn&   (Sine  oerbunnte  I 
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erfydlt  man,  wenn  man  bie  gefdttigte  Xuflofung  mit 
SBajjer  t>eimifcf)t. 

£)a§  SBaffer,  wel$e§  fc&on  mit  einem  ©alje 
gefättigt  ift,  fann  nod)  eine  gewiffe  Quantität  etneS 
anbern  ©alje§  auflofen,  wenn  beibe  ©alje  feine  33er* 
n>ant>tr<±)aft  ju  einander  fyaben  unb  folglich  einander 
nid)t  jevfegen. 

25ie  meijten  ©alje  (äffen  ftd)  aus  t&rer  Reißen 
2Cuflöfung  im  SBaffer  wieber  im  feften  3ujtanbe  bat1 
ßeüen.  SBenn  biefe  ftd)  abfüllt  ober  burd)  bie  2Bdr* 
me  ein  SEfyeit  bee>  SSajJerS  Derbunfiet  wirb,  fo  t>er; 
binbet  ftd)  DAS  ©alj  lieber  mit  einer  Quantität  2öaf* 
fer  juÄrpjMen,  f rt>f7alliftrt,  fliegt  an.  2)ie* 
fe3  SBaffer ,  weld)e3  bem  @at}e  bie  2)ur<#ftd)tigfeit 
gibt  unb  oft  bie  #dlfte  be£  ©erpichte  ber  Äryftalle 
betragt,  wirb  ba3  ÄrpftalltfationSwaffer  ge* 
nannt. 

Stiele  ©alje,  beren  3RetaHon;be  nid)t  im  t)6c!j* 
ften  ©rab  on;btrt  ftnb,  jum  S3eifpiel,  bie  (gifen*, 
3inn^  unb  Ä'upferfalje,  jicfyen  ben  in  ber  Cuft  enN 
l>altenen  ©auevfioff  an  unb  bekommen  babuicf)  neue 
ßigenfd&aften,  welcher  Umjlanb  bcm  gdvber  wol)l  be* 
fannt  fepn  mup. 

SSiele  im  SBaffer  löSlic&e  ©afje  jieljen,  wenn  fte 
eine  längere  ober  fürjere  3*it  ber  ßuft  ausgefegt  ftnb, 
bie  geud)tigfeit  berfelben  an;  mand)e  in  bem  SRaafe, 
baß  fte  flüfftg  werben,  SMefe  [entern  nennt  man  jer* 
flieg tic^e  ©alje.  2(nbere  treten  ber  ßuft  U)r  Änj* 
ftallifationSwaffer  ab,  verlieren  it>re  2)urcfcftc^tig?eit 
unb  üerwanbeln  ftd)  gdnjlicf)  ober  jum  St) eil  in  ein 
weifjeS  mefyligeS  9>ulüerJ  35iefe  Reißen  Detroit* 
ternbe  ©alje.  2(Ue  biefe  ©alje  enthalten  eine  fefyr 
große  Quantität  ÄrpftaÜifationowaffer,  baS  wenige 
jtenS  foji  bie$älfte  ihres  ©ewid)t£  betragt,  unb  wenn 
fte  ber  SBirfunfl  bee>  SBärmeftop  unterworfen  wer- 
ben, jerflteßen  fte  in  ifyrem  ÄrpfiaUifationSwaffer.  3jt 

6* 
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biefe3  üerbunftet  unb  wirb  bie  @vf;ifeung  fortgefefct, 
fo  fowteljen  fte. 

SMe  ©alje,  welche  vorbei*  ^'fließen  nod)  wxxoiU 
fem,  weil  fte  nur  wenig  Söajfer  enthalten,  blasen 
fid)  tri  bei*  $i|e  auf  unb  f'nijiern,  rocld)e3  ©erdufd) 
buvcfy  bie  f^neUc  2Cu$bel;nung  beä  SBafferS  entfielt; 
unb  mehrere  bevfelben,  5.  S3.  Äocfyfalj,  fd)me^en  nad) 
bem  SSerfnijlern. 

(Einige  ©alje  f  ernten  eine  fel;r  ftarfe  £tfce  er* 
tragen,  o(me  fi*±>  ju  jerfe&en,  ober  511  t>etflüct)tigen; 
anbere  ftnb  fe^r  flüchtig  unb  fubltmtreu  fogleid),  unb 
mand>e  jerfefcen  ftd)  entweber  fd&on,  el>e  fte  nod)  in 
tfyrem  Än;ffoUifation3n)a||er  jerfliepen  obel*  fd&meljen, 
ober  evft  nac&ber* 

SBenn  man  ^roei  aufgelöste  ©afje  jufammen* 
mtf$t,  bereu  JBejlanbtfeeile  fdl;ig  ftnb,  ein  auflöst* 
d)c£  unb  ein  unauflösliches  ©atj,  ober  $wei  unauf* 
löbliche  ju  bilben,  fo  muffen  fte  einanber  notl;roen* 
big  jerfe^en,  wenn  fte  ftd)  ntd^t  ju  einem  boppelten 
©alje  ücvbinben  fonnen^  9?ad)  biefem  ©runbfafc  tfi 
ba§  §3erbdltmjj  vieler  S3eijen  ju  erflären,  welche  man 
in  ber  gdvberet  mit  großem  SSortfoeil  anwenbeU 

ßrjier  2Crti?el. 
S5on  ben  fcfjwefelfattren  (Salden* 

SMefe  ©alje  ftnb  ba§  ^robuft  ber  33erbmbung 
ber  ©d)wefelfdure  mit  ben  SKetaKojrpben  ober  mit 
bem  Ämmoniaf. 

§♦  1. 

SJon  ben  fd^efetfauren  ffitfenö-c^eiu 

SBenn  man  reine  (SifenfeKfpdne  mit  ©$wefef* 
fäure,  bie  mit  ber  bret-  bis  *>terfa<$en  Quantität 
SBaffer,  nad)  bem  5)fag3  gerechnet,  wrbönnt  ifr,  «ben 
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gießt,  bie  ÄuflJfung  ftftrtrt  unb  a&bunjM,  fo  erhalt 
man  ba§  fc^wefelfaure  Sifcnojt'pbul  (grünen  S3itr!oI, 
Äiipferroajjcr),  we[$e3,  je  nacf)bem  bie  glüfftgfeit 
lange  ober  furje  3eit  ber  2uft  auSgefe^t  fear,  au§ 
mef)r  ober  weniger  bunfeln,  grünen,  bur^ftcbtfgen, 
rautenförmigen  Ärpffaden  befatft,  bie  einen  fduerli- 
d)en ,  3ufammenjief)enben ,  tintenartigen  @efcf)mac? 
fyaben  unb  ftd)  in  jwei  Reiten  faltem  unb  in  brei 
IBiert&eilen  feigem  SHSaffcr  ju  einer  burd&ftd&tigen, 
fd)6n  grünen  glüffigfeit  auflöfen.  3Me6  fc^wcfclfaurc 
eifen  befielt  auö  28,9  Steilen  ©cf)wefelfdure,  25,7 
2$.  (Stfeno^bul,  45,4  2ty,  SBaffer, 

©a  aber  baS  (gtfen  eine  feftr  große  SSerroanbt* 
fd^aft  ju  bem  ©auerftoff  I;at,  fo  jiefyt  biefeS  ©a(j 
fowobl  an  ff d& ,  a(3  in  feiner  2£ufl6fung  bcnfelben 
au§  ber  Stift  an  ftd)  unb  tterwanbelt  fiel;  in  unauf- 
(oslicfyeS,  gelbeg  bafifcf)e3  fcfcroefelfaureS  (Sifenojrpb, 
unb  in  rotljeS  faureS  fd)wefetfaure£,  ba3  aufgeloft 
bleibt  Sie  Än;jlalle  bekommen  mefyr  ober  weniger 
jelbrot&e  unburcfyfutytige  glecfcn,  unb  in  ber  2tuflö* 
"ung  bilbet  ftd)  ein  äfjnlid&er  SBobenfafc. 

2>aS  fdjwefelfaure  @ifencn;b  wirb  immer  im 
Tufftgen  Suftanb  angewenbet  unb  enthalt  bann  üiel 
'reie  ©djwefelfdure,  bie  fiel)  inbeffen  burd)  eine  an* 
)ere,  ben  Seugen  weniger  nachteilige  ©äurc  erfefcen 
aßt,  wovon  weiter  unten» 

SBilf  man  ein  fdjwefelfaurc-S  <5ifenojrt)b  erhalten, 
oeldjeS  weniger  freie  ©d)wefelfdure  entyätt,  fo  t>ev- 
e£t  man  e§  mit  einer  concentrivten  Äuflofung  von 
i  fftgfaurcm  SMei,  weld)e§  aber  nie  über  ein  Stiertet 
>om  ©ewiefet  ber  60°  S3eaume  ftarfen  (gifenojtpblo; 
ung  betragen  bavf. 

Stilläge  empfiehlt  ju  verriebenen  Sroetfen  eine 
'Xuflofung  von  fcbwefelfauvem  6ifenop)b,  welche  eu 
jcntlid)  ein  ©emifd)  beffelben  mit  fatyeterfaurem  &u 
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fen  unb  fibeifcfcuffiger  (gfftgfdure  tjl#  unb  bie  man 
erhalt,  wenn  mau  in 

1  sPfb.  £oljefffg  t)on  7°  unb 

2  —  ©alpetevfdure 

3  —    gepulverten  ©fewitriol  wirft* 

j&aS  grüne  fct)wefelfaure  (Sifen  wirb  nid)t  als 
lein  jur  ^Bereitung  ber  fdjwarjen  Sinte,  fonbern  aud) 
in  ber  gärberei  jur  ©arjteßung  fdbwar^er,  grauer, 
brauner,  üioleter,  oltoen  unb  anberer  garben,  unb 
tyauptfadblid)  jur  Änjiellung  ber  falten  Snbigfüpe  ge* 
braucht. 

Zui  ber  23erdnberung,  welche  fowol)l  bie  Ärp* 
ftalle,  als  bie  2h!flöfung  biefeS  ©at^es  burd)  bie 
(Sinwirfrmg  ber  2uft  erleiben ,  wirb  jcber  Harber  von 
felbfi  abuel)inen,  fcap  er  beibe  t>or  bem  Butritt  ber; 
felben  wol;l  jti  Denral;ren,  aud)  nid)t  el)er  eine  2Cuf* 
lofung  ju  bereiten  bat,  a$  bi$  er  fte  bebarf,  unb 
wirb  feine  2Bal;l  bei  bem  Sinfauf  beftelben  banad) 
bejltmmen. 

3ur  2fnjieflung  ber  falten  Snbigfupe,  wenn  fid) 
ber  Snbig  vcüfommen  auflöfen  unb  bie  garbe  (auter 
auffallen  foll,  muß  biefeS  ©a($  ganj  rein  fepn.  Se 
beller  feine  grüne  garbe  iß,  bejio  weniger  enthalt  e$ 
©auerftoff  unb  iji  um  bejio  ttermogenber,  ben  ©auer* 
floff  be3  3nbig§  an  ju  jteljen  unb  Ickern  in  ber 
Sauge  aufloMid)  5U  machen. 

7(uf  ©toffe  aber  ijl  ba3  blapgrune  fcbwefelfaure 
ßifen  md)t  anjuwenben,  weit  ee>  eine  fefyr  große 
ßnantität  wtt  überfc^üffiger  ©cfywefetfdure  enthalt, 
welche  alle  ©ubjlanjen  angreift,    fyart  unb  brühig 

#aben  bie  Ärpftafle  gelbrotbe  Siede,  fo  fonnen 
fte  glctdbwol;l  obne  9?ad)U)etl  ju  fd&warften,  grauen, 
braunen,  olwen  unb  ancern  büjlern  Sarben  ange; 
wenbet  werben» 
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©3  fommt  eine  ©orte  fd)wefe(faureS  (Sifen  tm 
«f)anbel  tfor,  welche  man  ©aljburger  SSitviol 
nennt  unb  bie  man  mit  bem  grünen  SStti toi  nid)t 
t>erwed)feln  barf,  ©iefer  Vitriol  enthalt  au^er  bem 
fdjwefelfauren  @ifen  aud)  fd)wefelfaure3  Äupfer  unb 
fd)wef:lfaure$  3inr\  Sie  ©egenwart  be$  fttüjfcrä  er; 
fennt  man  fogleicf),  wenn  man  ein  ©tücf  reincS  @is 
fenbled)  in  bie  2tuf(6fung  bcjjclben  eintaucht.  SMcfcS 
wirb  augenb(tcflid)  mit  einem  rotten  ©taube  bcbeift, 
tvclcöer  ntd^CS  anberS  iji,  alö  Äupfer,  ober  inbcm 
man  in  eine  fold)e  Äuflofung  etwas?  überfd^üffiges> 
2(mmoniaf  bringt,  —  iji  Äupfer  oorljanben,  fo  wirb 
bie  glüfftgfeit  über  bem  entjteftenben  9}'eberfd)Iage 
blau  erfcfyeinen.  SiefeS  ©oppelfalj  i fr  jur  2tn|iellung 
ber  falten  Snbigfüpe  ober  beim  gapenceblau  ntct)t  ju 
gebrauchen:  e$  würbe  üielmcl)r  berfelben  nachteilig 
frpn,  inbem  bai  Äupferojrpbul  eben  fo  Diel  ©aucr; 
fioff  an  ben  3nbig  abfegen  würbe,  al§  ba3  (Stfeti- 
ovpbul  il)m  entzogen  hatte,  ©o  würbe  er  benn  nid)t 
Don  feinem  ©auerjioffe  befreit  werben,  wa3  fd)tec^= 
teibingS  ju  feiner  Jtuflofung  in  ber  ifauge  nottyroen* 

fcig  'fr 

SBon  ben  fcrjwcfetfaurcn  ^upfero^em 

SaS  fcf)warje  Äupferorpb  gibt  mit  ber  Schwee 
felfdurc  ein  neutrales  unb  ein  bafifd)e$  ©at)<  9fft 
ber  gdiberei  wirb  bae>  neutrale  fdjwcfelfauvc  Äupfeu 
angewanbt,  weichet  auch  blauer,  cpprtfdbev  33  i- 
tri o I  f  blaueö  Äupferwaf  fer,  aud)  ©laujiein 
genannt  wirb. 

S5ie  gewöhnliche  ^Bereitung  beffelben  iji:  Äu* 
pferbled)  wirb  mit  SSBaffer  benefet,  mit  gepulvertem 
©d)wefet  beflreut  unb  in  einem  befonberS  baju  eins 
gerichteten  -Dfen  geglüht,  bann  in  Eallco  Gaffer  ein* 
getaucht,  abermals  mit  ©ctywefel  betreut  unb  wiebet 
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in  ben  IDfen  gebraut,  Sie  abtaufenbe  gtüffig- 
feit  wirb  abgebunjlet,  woburdf)  ftd^  ba§  ©alj  frp* 
ftaUiftrt. 

£>ie  Ärt)(Me  bitten  unregelmäßige  sprtemen, 
finb  burd)ftcf)tig  ober  ^albburc^fidbttg ,  bunfel  blau, 
Ijaben  einen  fauren  metalltfd^en  ©efcbmacf  unb  rotten 
bie  ßacfmuStmftur.  ©ie  lofen  fid)  in  4  Steilen  taU 
tem  unb  in  2  Steilen  Reifem  2Baffer-  2Cn  ber  Suft 
verwittern  fte  unb  bebeefen  ftcf)  mit  einem  weißlichen 
^uloer* 

Sn  ber  gdrberei  wirb  biefe§  ©alj  ju  fefyr  ttie* 
len  garben,  j.  33.  ju  33tolet  unb  StlaS,  angewanbt. 

@anj  reinem  fc&wefelfaureS  Äupfer  abdlt  man 
im  #anbel  feiten,  bod)  fann  man  baffetbe  erjeugen, 
wenn  man  3  Zi).  ©cfywefelfäure  unb  1  £b.  SBajJer 
mit  1  &t).  Äupferfeile  mifebt,  in  einer  Stetorte  in 
ba§  ©anbbab  bringt  unb  bafelbjl  bis  §ur  Srocfens 
beit  abbampft.  £>en  SJücffianb  16(1  man  bis  auf 
SßenigeS  in  foc&enbem  SBaffer  auf,  ftltrirt  bie  2iuf^ 
lojung  unb  &at  nun  ein  flüfftgeS,  reineS  fcfywefelfau* 
res  Äupfer,  weldjeS  man  nötigenfalls  abraupen  unb 
frpjtalliftren  fann. 

9Ban  fann  audf)  ben  fduflicfyen  Kupfervitriol  fcon 
bem  beigemengten  (tifen  reinigen,  wenn  man  feine 
2CufIöfung  in  SBaffer  eine  Seit  lang  mit  fol)lenfaiu 
rem  Äupfer  ober  Äupfetbpbrat  in  S3erbinbung  laßt, 
wo  bann  gelbes  @ifenon)b  ju  33oben  fallt.  Sie  ftU 
trirte  gluffigfeit  fann  man  frpjlaüiftren  laffen. 

@ine  gdlfc&ung  mit  fdjwefelfaurern  3mf  ftnbel 
man  burdE)  ben  wetzen  9?teberfc§lag,  welker  entjie&t, 
fobalb  man  Xefjammoniaf  in  bie  SSitriolauflofung 
tröpfelt;  wirb  ber  9?tcberfcf)lag  fcf)warj  unb  an  ber 
fiuft  gelb,  fo  ijl  (Stfen  beigemifd)t. 

2>er  reine  Äupferottrtol  enthalt  31,38  9)rocent 
©djrcefelfdure ,  33,12  $rocent  Äupfevo^  unb  36,3 
^>rocent  SBaffcr. 
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§.  6. 

aSon  einigen  anfcent  f^wefelfawrett  ©al$en. 

2Cu^er  ben  angeführten  werben  nod)  folgenbe 
fcfywefelfaure  ©alje,  boef)  weniger  allgemein,  in  ber 
gdrberei  unb  bei  bem  Seugbrucf  angewenbet. 

2)a6  fd)  wefelfaure  9)iangano]ct)b ul  btlbet 
farblofe  ober  blaßrofenrotbe,  burcfyficfyttge ,  üier;  unb 
fed&Sfeittge,  gehobene,  fdulenförmige  Ärpjfalle,  bie 
ft<$  in  2*  feilen  faltem  SSSaffer  auflöfen.  63  be* 
jte(>t  au3  33,05  B&l.  ©d^voefelfdure,  29,75  3,1).  3J?an* 
ganprotojwb,  37,20  B^t.  SBaffer.  9ttan  evljält  e§ 
buvd)  aümälige§  (Srljifcen  oon  1  &l;eil  SBraunftein 
mit  1|  SEljetl  concentrtrter  ©d)wefelfdure ,  bie>  bie 
SDJaffe  ganj  tvoefen  unb  graulid)weiß  geworben,  dlad) 
bem  @rf alten  wirb  bie  ©aljmajfe  jerjioßen,  mit 
jwolfmat  fo  m'el  SBaffer,  als  S3raunjlein  angewem 
bet  würbe,  in  einem  Sinnfeffel  unter  fortwdbrenbem 
Umrühren  Eoc&enb  erbiet,  bann  filtrirt  man  bie  2(uf* 
lofung  unb  bunjlet  fte  ab.  ©te$  ©alj  wirb  in  (Sng* 
lanb  t)duftg  jum  Äattunbrucf  angewenbet. 

2)a8  im  $anbel  üorfommenbe  fdjwefelfaure 
SRanganojnjbut  enthalt  öfters  fd)wefelfauren  Äalf,  ber 
fid^  jeigt,  fobalb  man  bajjelbe  in  SBaffer  auflofh 
Zutf)  fd)wefelfaure$  @ifen  beftnbet  ftct>  bisweilen 
mit  barin. 

2)a3  fc^wefelfaure  £luecf  filberon;b  wirb 
guweilen  ben  9tefert>agen  <Ai  ein  frdfttgcS  ©c&ufe* 
mittel  gegen  bie  Snbigfüpe  jugefefet  Start  bringt 
16  Steile  Öuedftlber  unb  19  S&eile  concentrirtc 
©d)wefelfdure  in  eine  große  ©taSretorte,  legt  einen 
jur  #älfte  mit  SBaffer  gefüllten  SBallon  unoerfittet 
X)axan  unb  erfytfet  bie  Sietorte  fo  jlarf,  baß  il)r  3n* 
l;alt  ju  foefcen  beginnt.  6$  entwidelt  fid)  mel  fdjwefc 
ligfaureö  ©a§.  SMe  Steuerung  wirb  fo  lange  üer- 
jiarft  fortgefefct,  bt§  beim  @lül;en  ber  Äapelle  feine 
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©dur*  met)v  fibergebt,  xoM  man  innerhalb  48  ©tun* 
feen  bejwecfen  wirb.  £)ie  rütfjldnbtge  weiße  ©alj* 
maffe  muß  in  gut  D'erjiopften  ©Idfern  aufbewahrt 
werben. 

2)a§  fc&wefelfa  ure  3 1 n f  o r t> b /  ber  3tnfob 
trtol,  weiße  ©aUt£erij}ein,  weiter  SSttriot  befielet  au£ 
32,5  St)l.  otnforpb,  31,7  St&l.  ©cfcwefelfdure  unb 
86,7  2b' •  SBajJer,  frojMiftrt  in  Dierfcitigen  priemen 
mit  ppramibalifcben  ßnbfpifeen,  lofi  fid)  in  ber  SBdr* 
me  in  fajl  gleiten  Steilen  2Baffer§  auf.    @3  ftnbet 
ftcb  feiten  in  ber  #?atur,  wirb  geräobnlid^burcb  9W* 
fiea  ber  Sinfblenbe  bargejieüt,  bie  außer  ©cbroefeljinf 
aud)  gefcbwefelteS  Äupfer,  @ifen  unb  S3lei  enthalt, 
©tefer  fdufücbe  äinföitiiol  ift  weißgelblid),  aucb  grün* 
licbwei^  mit  rotbraunen  Slecfen  unb  enthalt  jietS 
(Sifen*,  oft  aud)  Äupfermtriol.    2fm  retnften  erbdlt 
man  ibn  au£  3tn6  unb  ©djwefelfdure.    ÜRan  bringt 
in  ein  bi>b*3  boljeme§  ©efdß  100  sf)ft>.  gefornteä 
3bf;  übergießt  ee  mit  200  ty\b.  foebenbem  2Saffer 
unb  fegt  nad)  unb  nacb  50  $Pfb.  concentrirte  ©d)we* 
felfdure  gu*    SBenn  bie  (Sinwtrfung  ber  ©dure  nacb* 
laßt,  wirb  bie  glüffigfett  buvcb  einen  ©pi^beutel  t>on 
§ilj  ft'ltrirt  unb  in  böljernen  ©efdßen  rufyig  btnge* 
pellt,  wo  baS  ©alj  in  wafferbetlen  ikt*  unb  fecbS* 
feittgen    ©aulen    mit   merfeitigen  ptjramibaltfcben 
©pi^en  fnpjFailiftrt.    Sie  t)on  ben  Ärpjlallen  ablau* 
fenbe  glufftgfett  wirb  auf  ba3  unaufgelojie  3tnf  jus 
ritefgegoffen  unb  nocbmalS  nacb  unb  nacb  25  8>fb; 
©cbwefelfdure  jugefe^t.     Um   bie  tfuflofung  bind) 
$ifce  ju  befövbem,  fann  man  mittel)!  eine»  S3leirobr§ 
äßafferbdmpfe  in  bie  glüfftgfeit  jlrömen  iaffen.  3>r 
3inf ottviol  verwittert  wenig   an  ber  ßttft,  febmeeft 
febarf;  jufammeiijiebenb  unb  loji  ftcf)  in  3  Steilen 
f  altem,  in  l.J  Steilen  l)etßem  SBajJer.  @r  wirb  tbetlS 
alS  SSeijmittel,  U;ei:$  ale>  ©Zugmittel  gegen  bie 
bigfttpe  gebraust- 
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Um  ben  fduflic&en  3infottrioI  ju  reinfgen,  brauet 
man  nur  [einer  2fuflöfung  nacb  unb  nacfy  eine  2tuf; 
lofung  t>on  cblorigfautem  Äalf  jujufegcn ,  rcobuvcf) 
man  bas  beigemengte  fdjwefelfaurc  (Sifen  unb  SKan« 
ganojcpbul  nicberfd)ldgt,  ober  inbem  man  bcr 
iäuflofung  fo  lange  t>on  einer  mit  ©cfyroefelfdure  t>er* 
festen  2Iuftöfung  t>on  eifentnaufdurem  Sifenfaii  jufefct, 
olS  ftct)  nocfc  ein  blauer  9iiebe.  fd)lag  abfefet.  Sie 
ftltrirte  Äuflöfung  laßt  man  fajjlallifiren. 

©djroefelf  aureS  Sinn.  Sie  ©c^roefclfdure 
Wrbinbet  ftct)  forool;l  mit  bem  £)jn;bul  als  mit  bcm 
£)n)b  be$  3ijui$, 

£>a£  fcftroef elfaure  3tnnort)bul  (Mttnafl 
auf  bie  SBeife  am  leic&tejten  Dar,  Daß  man  eiae  con* 
centtrte  Äuflöfung  üon  fal^faiuem  3innojri)bul  mit 
©dbroefelfdure  jerfegt.  @6  entjMjt  ein  lreißeö  $)uU 
Der,  roeld)ee>  man  auf  Seinwanb  fammelt  unb  mit  ein 
wenig  Sßajjer  au§n>afd)t.  ©iefeö  ^>al$  i|T  im  2Baf* 
fer  auflöMid)  unb  liefert  beim  'tfbbampfen  priomati* 
fd^c  Ärpjhlle,  welche  45,4  ©d)roefel|aure  auf  51,5 
Sinnonjbul  unb  außerbem  SSSaffer  enthalten. 

©d)fl>efelfaure§  Sinnorpb  erhalt  manburd) 
S3el)anblung  be$  3inneS  mit  concentrirter  ©djwefeU 
faure  in  bcr  SBdrme.  Sie  ©auve  wirb  jum  Sbeil 
jerfefct,  c8  entbtnbet  ftct)  fd)ivefeligfaure§  ®a§,  unD 
baS  3inn  gel)t  in  £)jn)b  über.  §djjtt  man  fort,  ju 
erbten,  um  bie  überfebüfftge  ©auve  ju  »erjagen ,  fo 
bleibt  beim  @i Palten  eine  weiße  gallertartige  ÜBaffe 
jurüd  SMefeS  ©alj  enthalt  79  ©ebwefeifdure  auf 
21  3mnW)b. 

SEbtllape  empfiehlt  jur  ^Bereitung  mehrerer 
Sarben  für  bie  Äattunbrucfereieu  eine  2tufl6fung  üon 
fcfywefetfaurem  3tnnon)b,  Die  auf  folgeuoe 
Söeife  bar^ujMIen  ijl:  man  üermifcfyt  3  9)funD  ©aU 
peterfdure  üon  34°  Söeaume  mit  1  $>[*unb  ©djwefeb 
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fdure,  inbem  man  bie  ©cfcwefelfäuw  fefjf  fangfam 
in  bie  ©alpeterfdure  gießt,  man  [aßt  ba§  ©emifcfy 
24  ©tunben  lang  fielen  unb  wirft  bann  Portionen; 
weife  biö  auf  jwei  $funb  fnjjtalliftrteS  faljfaurcS 
ämnojnpbul  (fogenannteS  3innfalj)  feinem.  25iefe 
Äuflofung  wirb  in  üerfcfyloffenen  ©efdgen  aufbewahrt 

§.  4. 

8$on  ber  fdjjwefelfauten  faltfcfjen  tmt>  ammonfafaltfdjen 
£f?onerfce  ober  bem  2(laim. 

25er  2f(aun  i ft  in  feiner  3ufammenfe£ung  t>tx* 
Rieben :  er  befielt  entweber  au§  fd&wefelfatfrer  Sl;on* 
erbe  unb  Äali  ($Potafdbe),  ober  au8  fcbwefelfaurer 
S£l)onerbe  unb  2(mmonia?  ober  au6  fdftwefelfaurer 
Sbonerbe  unb  Patron.  100  Steile  Kalialaun  lofen 
ftd)  in  15  2f).  faltem  unb  in  £  feines  ©ewid)te§ 
warmem  2öaffer  auf,  @r  befiel;!  au8  33,77  2%U 
©cf)wefelfdure,  9,94  SSfii  Äalt,  10,82  SE&I.  £f)on* 
erbe  unb  45,47  St)L  SBaffer.  ©eine  jldrfjle  ©oltu 
tion  ^at  ein  fpec.  ©ewidjt  =  1,0465. 

25er  «Ratronalaun  lofl  fidf)  in  2|  £f)l.  faltem 
SBaffer  auf*  25a3  fpec.  ©ewid)t  einer  concentrirten 
2(ufl6fung  ijl  1,296.  @r  begebt  au3  10,77  S&l. 
STfeonerbe,  33,62  S&l.  ©c^wefelfdure,  6,55  Zty.  9la* 
tron,  49,06  2f).  SBaffer  unb  verwittert  ftarf. 

25er  2fmmonia!alaun  begebt  au§  11,35  Zf)U 
Sbonerbe,  35,42  £1)1.  ©d)wefelfdure,  3,79  Zt)l 
Ämmomaf,  49,44  Zty.  SBaffer.  Sn  jeber  biefer 
3ufammenfe£ungen  ijl  ber  2ttaun  in  ber  gdrberei 
von  9?u^en. 

SD?an  trifft  ben  2((aun  üollfommen  gebtlbet  in 
ber  Sidfye  ber  SSulfane,  üornefemlid)  bei  ©olfatara, 
ju  SEolfa  bei  (5totta^23ecd^ta  unb  bei  spiombtno.  25er 
2ttaun,  welcher  im  #anbel  romifcfyer  2tlaun  ge* 
genannt  wirb,  gilt  für  ben  retnjlen  unb  ijl  wirflidfr 
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ätemlidj  frei  Don  Cnfen.  25er  englifd&e,  ber  fcßrocbt* 
fd)e,  ber  au§  @nn;rna  unb  anberer  itx  gabrifen  berei* 
tcter  2üaun  enthalt  immer  eine  größere  ober  gertn« 
qere  Quantität  (Sifen,  beffen  ©egenwart  beim  Sur* 
fifc&rotfofdrben  dußerfi  nadf)tf)eilig  ijl,  weit  biefeö  9totf; 
baoon  weinfarbtg  wirb.  SD?an  entbccft  ba3  @ifen 
fcl;r  leidet,  wenn  man  einen  fleinen  Sbeil  2(laun  in 
bejlilltrtem  ober  in  9tegenwajfer  aufloji  unb  einige 
Sropfen  aufgelojieS  eifenblaufaureS  Äalt  bineinfallen 
laßt.  @ntl)dlt  ber  Warna  <fifen>  fo  entfielt  balb  ein 
blauer  ^ieberfcfylag,  ber  um  fo  jidrfer  unb  bunfler 
tft,  je  mcl;r  barin  beftnbet.  (Srfolgt  eine  S3ldu* 
tmg  cvji  nad)  1—2  ©tunben,  fo  ijl  ber  unterfu^te 
Hlcun  bem  $6mifd)en  an  Steinzeit  gleich;  wirb  bie 
26fung  braun,  fo  bavf  mau  auf  eine  ^Beimengung 
üon  Äupfer  fließen. 

Um  ben  2(laun  ju  reinigen,  lofi  man  tytj  itt 
Fod)cnbem  SBaffer  auf.  (5r  fd)cibet  fiel)  bann  burd) 
ba6  Srfalten  in  Ärpjlallen  au§,  unb  baö  Söaffer  enU 
l;dlt  ba§  aufgelöfte  fd)wefelfaure  (Sifen.  ©tefeS  gießt 
man  ab  unb  troefnet  ben  gereinigten  2flaun  auf 
26fd)papter.  3^ad)  t>.  Äurrer  iji  eS  fieserer,  juerfi  ba3 
ßifen  buref)  eifenblaufaureS  Äali  au$  ber  2(ufl6fung  nie« 
beauftragen,  ben  au8  33erlinerblau  be(lct}cnben  9?ie< 
berfc^lag  burefy  giltrirm  abjufd&eiben  unb  bie  Ärp* 
ftallifattott  burd)  2(bbampfen  ber  glüfftgfeit  ju 
beforbem. 

Dr.  $empel  reinigt  ben  2ttaun  auf  bie  SOSeife 
Don  (Sifen,  baß  er  il)n  in  wenig  ftebenbem  3?egen< 
waffer  wieberl;olt  aufloji  unb  bis  jum  wolligen  @r* 
falten  abrüfyrt.  25a$  erhaltene  2ttaunmel;l  wirb  in 
einem  fernen  burd)  etwas  ^Baumwolle  lofe  Oer* 
jlopften  Sridjter  burd)  Aufguß  einer  Patt  gefdtttg* 
ten  2tuflöfung  oon  reinem  Wann  forgfdltig  unb  fo 
lange  auSgefüßt,  bis  er  ftd^  bei  ber  Prüfung  $emif# 
rein  jeigt. 
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£)er  statin  fnjjfallijtrt  in  regelmäßigen,  burch* 
ftcbtigen,  ungefärbten  unb  etwas  üerrottternben  £)ffa* 
enbern;  man  fann  ihn  auch  in  SBürfeln  erhalten; 
Unterer  wirb  fubifcber  2Uaun  genannt  unb  ent* 
hält  mehr  Stall,  al§  ber  erfteve* 

Äeßfali  unb  2fefcnatron  fallen  au§  bem  Äalt* 
Älaun  bie  Sbonerbe  unb  löfen  fte ,  in  Ueberfcbufj 
jugefefct,  wieber  auf.  Äefeammoniaf  fällt  ebenfalls 
bie  Sljonerbe,  ohne  fte,  in  Ueberfcbuß  jiujefegt,  wie* 
ber  aufjulofen.  2Benn  biefe  brei  2Ufalien  nicht  in 
fo  groger  Spenge  jugefe^t  werben,  baß  fte  bie  ©cbwe* 
felfaure  neutralifuen,  fo  tjl  ber  9fteberfd)lag  ein  ba* 
fifdjeS  ©alj  (britteU  fcbwefelfaureS  Sbonerbefalt), 

Äubifcben  ober  neutralen  2ttaun  ftellt  man 
auf  bie  SBeife  bar,  baß  man  $u  einer  2(ufl6fung  be§ 
gewöhnlichen  2tlaunS  fo  lange  fof)lenfaure§  Äalt  ;u« 
fefct,  bis  ftd)  SÜbonerbeb^bvat  abjufcbetben  anfängt, 
ol)ne  ftd)  wieber  ju  einer  flaren  glüfftgfeit  aufjuio* 
fem  @3  entließt  l)ierburc^  noch  einmal  fo  Diel 
fcbwefelfaureS  Äali,  al8  fc&on  im  2£laun  oorfjanben 
tjl,  unb  f  fcbwefelfaure  SEbonerbe.  2fud^  burd)  Äo* 
eben  beS  2(laune3  mit  jerfallenem  Äalf  fann  man 
fubifdjen  2ttaun  barjieUen;  bie  glufftgfeit  frpjlaütftrt 
in  SBürfeln.  £)iefe  2£rt  be3  2(laune$  wirb  in  ber 
gärberei  unb  Äattunbrutf  eret  nicht  nur  al§  SBeifcmittel 
gebraucht,  weil  er  t>or  bem  gewöhnlichen  2(laun  fich 
baburch  auszeichnet,  baß  er  burch  feine  faure  Steaf* 
tion  bie  garbentone  änfcert,  fonbern  auch  jur  SBerei* 
tung  ber  effigfauren  Sbonerbe  mittel)?  SSletjucfer, 
um  biefelbe  recht  tfyonerbereicb  ju  erzeugen* 

©er  ©efchma<f  btefeS  ©aljeS  tft  erji  fußlig, 
unb  hintennach  herbe  unb  jufammenjiebenb.  Sn  ber 
£i£e  verfließt  eS  in  feinem  ÄrpffallifationSwaffer, 
febwittt  fehr  auf  unb  wirb  ju  einer  weißen,  lotfern, 
leidet  jerretblid&en  SDfafie,  welche  unter  bem  tarnen 
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©teinalattn  befannt  Ijl;  an  ber  8uft  Derwittert 

er  etwas*. 

3n  ber  gdrberei  ift  btefee>  ©afj  Don  bem  groß« 
ten  9?u£en.  @£  bient  titelt  nur  jur  Bereitung  ber 
meifien  SSeifcen,  fonbern  ij}  fcfyon  an  ftd)  felbft  eine 
83ei£e,  weil  e§  eine  fet>r  jtarfe  ä$erwanbtfd)aft  jtt 
Dielen  gavben  i)at,  mit  benen  ftd)  feine  33aft£  auf 
ben  Beugen  mel)r  oDer  weniger  befeftigt. 

9lad)  25ingler  (sPoh;tecbui|cbeö  Journal,  äöb.  5, 
©.  84)  ift  bie  febwef elfaure  Sbonerbe  in  ber 
gdrbe.ei  unb  £)ru<feret  bem  2I(aun  Dorjujtel)en.  £)a$ 
fc&wefelfaure  Aalt  ijt  jur  ßrjeugung  brillanter  gar« 
ben  Riefei  fcbdblid)  alö  nü&lidb,  unb  bie  fc&wcfelfaure 
SEbonerbe  bewirft  allein  bie  iöefejligung  ber  garben 
auf  ben  3eugen.  £)ingler  Derftcbert,  baß  man  burd) 
2(nruenbung  ber  reinen  fd&wefelfauren  SEbonerbe,  dou 
ber  man  nur  t)alb  fo  Diel  alö  Dom  2tlaun  braucht, 
in  SSerbinbung  mit  2Beinfieinfdure  bie  fdjonjlen  gar« 
ben  auf  SKoÜe  unb  ©eibe  erhalten  fonne.  3ur  iBe» 
reitung  ber  efft'gfauren  S^onerbe  fann  ffe  ebenfalls 
ben  Ttlaun  mit  23ortl)eil  erfefcen,  inbem  hierbei  bisher 
fel)v  uiel  efft'gfauren  S31et  jur  äerfegung  be3  fdjwefeU 
fauren  Äalt  im  Tliaun  imnötbig  uevfc^ ivenbet  wor* 
ben  ifi,  benn  bie  in  100  Steilen  Ulaun  enthaltenen 
20  Sljeile  Äalt  erforbem  jur  völligen  3evfe{utng  24 
Ereile  S3lei$ucfer.  25a  bie  au§  reiner  fd)wefelfaurer 
Styonerbe  bereitete  efftgfaure  SEbonerbe  um  bie  *£>älfte 
fcfywdcber  fepn  bavf,  fo  i)at  bieS  auf  bie  {Reinigung 
ber  gebuteften  3euge  Dor  bem  gdiben  einen  eben  fo 
großen  (Sinfluß  alö  auf  bie  baburd)  in  weit  fd)önerm 
fölanje  barjujiellenben  garben  felbjl.  9)?an  erhalt 
biefeS  ©alj,  wenn  man  fetten,  nid)t  eifenbaltigen, 
getroefneten  unb  gepulverten  £l)on  in  einer  bleiernen 
Pfanne  mit  concentrirter  ©dbwefelfdure  ju  einem 
bieten  Seige  aurübrt,  barauS  Äugeln  Don  einigen 
$)funben  formt  unb  biefe  in,  mit  gepulvertem  5El;oa 
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gefüllte  Ätjlen  legt.  9?a$  einigen  Sagen  bringt  man 
biefe  Äugeln  in  einen  Sieüerberirofen  unb  laßt  fte  ei* 
nige  ©tunben  leidet  burcf)glüf)en.  9iad>  bem  QtxUU 
ten  werben  fte  jerftoßen ;  baä  tyulw  bkibt  auf  einem 
gcpflafterten  S3oben  bünn  ausgestreut  einige  Sage 
liegen,  wirb  bann  in  einer  bleiernen  Pfanne  mit  6 
Steilen  faltem  SBajfec  forgfdltig  angerührt  unb  unter 
ftetem  Umritten  einige  ©tunben  lang  gefodjt.  Sie 
glüfffgfeit  wirb  Don  bem  unaufgelojien  Zt)on  obfiU 
trirt  unb  ju  einer  troefenen  ©alsmajfe,  bie  au3  fcl)we* 
felfaurem  £l)on  beftef)t,  abgebunftet.  ©ollte  bie 
glüfftgfeit  eifenfyaltig  fepn,  fo  muß  ba5  Gnfen  t>ot 
bem  33erbunjlen  burd)  blaufaureS  Äalt  niebergef^la* 
gen  werben. 

?0?an  fann  audj  frifd)  gefaßte  Sbonerbe  in  con* 
centrirter  mit  t'brem  boppelten  ©ewid)t  Söaffer  Der* 
bunnter  ©djwefelfdure  bei  80°  St.  auflofen,  nad)bent 
bie  ©dure  gefdttigt  ift,  ftltriren,  abbampfen  unb  baS 
©alj  beim  QzxMten  aueffyjMiftren  lajjen.  @3  ftnb 
in  bemfelben  150  £1).  ©c&wefelfdure  mit  64 
Sfjonerbe  tterbunben,  @ö  fn>flalltftrt  in  bünnen 
83ldttc&em 

Sweitev  %xWtl 
SSon  beit  falpeterfauren  <3al$ett. 

Siefe  ©alje  ftnb  SSerbinbungen  ber  ©afpeter* 
fdttre  mit  ben  SMallOjrtyben  ober  mit  bem  2(mmo* 
niaf.  Sie,  welche  ber  gdrber  üorjuglidE)  ju  fennen 
notl)ig  fyat,  ftnb  ba3  falpeterfaure  Äalt,  ba§ 
falpeterfaure@ifen,  bie  falpeterfaure  Zfyotn 
erbe,  ba§  falpeterfaur  e  SMei,  ba§  falpeter* 
faure  Äupfer,  ba£  falp  eterf  aure  SÖfangan, 
ba§  falpeterfaure  £luecf filber ,  ba£  falpeter* 
faure  SEBUmutty,  ba3  falpeterfaure  3inf* 


97 


SJon  fcem  falpetcrfauren  Äalt,  ober  fcem  (Salpeter 

35a3  falpeterfaure  Äali  ijt  in  ber  Statur  fefyr 
fyduftg  verbreitet  9Äan  ftnbet  eS  in  mehreren  ^flan* 
jen  unb  in  berfd&iebenen  9J?ineroIrodffern ;  audj)  (jbtti 
tert  e8  auf  ber  £)berflddf)e  ber  (Srbe  in  Snbien  unb 
in  mehreren  Sdnbevn  6uropa§  aus*  ©iefe  unreinen 
Änjjialle  werben  in  SBaffev  attfgelojt,  bie  Sfuflofung 
bur^gefeif)t,  jur  Ärpftallifation  gebracht  unb  baburef) 
gereinigt  SDocfy  wirb  baS  meijte  fünfilid)  in  beit 
©alpeterfcutten  bereitet,  inbem  man  (Srbc,  welche 
tfyierifd&c  ©toffc  enthalt,  in  Raufen  bem  ?uftjug  auS* 
fefet,  borSfegen  fd^üfet,  mit  $am  unb  SD^tfliaud^c  be* 
gießt  unb  bann  Don  3eit  ju  3eit  auslaugt 

(£3  fließt  in  weißen,  großen,  priSmatifdjen 
fed^Sfeitigen,  gejireiften  Änjjtallen  an,  bie  an  ben 
(Snben  mit  jroei  ^(ddjen  jugefpifct  ffnb  unb,  weil  fte 
fein  ÄrpjiallifationSwafiev  enthalten,  niemals  bölluj 
burd)ftd)ttg  ffnb*  @S  l;at  einen  fufylenben,  Kttiflfc 
d)en,  faljigen  ©efd&macf*  3u  feiner  2fufl6fung  f)at 
man  fteben  Steile  falteS  SBaffcr ,  l;ei(üeS  aber  nid)t 
einmal  fein  gleiches  ©ewtd&t  nöt&ig".  ds  befielt  au5 
52,95  £&.  ©alpeterfdure  unb  47,05  21;,  Äali.  ©ein 
fpec.  ©ewid&t  ijt  =  1,93. 

Sn  tvodfner  fiuft  ifl  btefeS  ©alj  beftdnbig,  in 
feuchter  aber  jerfließt  eS;  im  geuer  fcf)mil$t  eS  fet;v 
balb  unb  wirb  jerfe^t 

Sie  bei  ber  3eugbrudFcrct  fo  wirf fame  (Salpeter^ 
fdure  wirb  auS  biefem  ©alj  entbunben;  außerbem 
wirb  e§  aud)  bireft  bei  manchen  Wrifdgett  unb  gar* 
ben,  um  falpeterfaure  £I;onerbe  $u  bilben,  ober  bic 
Station  beS  (SifenS  ju  erf;6l;en,  in  ?(nwenbuug 
gebraut. 

©cfcauplafe  6*  25b.  4,  Muff,  7 


§.  2. 

S?on  bem  falpeterfauren  ©ifen. 

Sn  ber  gdrberet  unb  Äattunbrucferet  fommt  bloS  i 
falpetcrfauveS  @ifenon;b  in  2(nwenbung,  Um  bajfelbe 
bor juftcllen  f  löji  man  ßifen  in  ©alpeterfdure  üon 
34°  SSeaume  rafd)  auf.   SBenn  bie  ©dure  nid)t  nvl)t 
auf  ba3  SSRetall  wirft,  muß  man  fie  t>on  biefem  ab*  i 
gießen,  benn  wenn  man  bie  2(ufl6fung  baruber  fte*  I 
tyen  lagt ,  fo  loft  ftcf)  nocfy  immer  ein  wenig  @ifen 
auf,  unb  julefct  würbe  fogar  bie  ganje  gtüfftgfeit  in 
eine  braune  Sftaffe  (baftfd)  falpeterfaureS  Sifeno^b)  j 
*>erwanbelt  werben* 

Ärt)ftallifirte§  falpeterfaureS  @tfenojtt)b  er* 
tydlt  man  bur<$  langfame  2(uflöfung  bes>  (Sifenö  in 
©alpeterfdure  t>on  34°  SSeaume,  wobei  man  ba3  | 
©efdß  an  einen  füllen  £)rt  jicttt.'  SSenn  bie  2fofj 
lofung  beinahe  ttollfidnbtg  ijt,  bilben  ftd)  ÄrpfMe, 
au3  geraben  merfeitigen  unb  bisweilen  fed^Sfeitigen 
priemen  mit  quabratifdjer  SSaftS  bejie&enb.  SMefeS 
©alj  fd)me<ft  jufammenjiebenb  unb  fauer,  ijt  weiß, 
wirb  aber  an  ber  2uft  fd^nell  braun;  e§  enthalt 
41,9  ©alpeterfdure,  20,8  (Sifenoxpb  unb  37,3  SBafier, 

3)a3  flüffige  falpeterfaure  ©ifenojrpb  fyat  eine 
braune  §arbe  unb  wirb  bei  einer  ©tdrfe  t>on  55° 
Sßeaume  ju  ben  t>erfcf)iebenen  gdrbeoperattonen  üer* 
wenbet 

9J?an  benugt  bigweiten  aud&  ein  falpeterfaureä 
(Sifen,  beffen  überfcfyüfftge  ©alpeterfdure  burd)  (Sffig« 
fdure  erfegt  ift  unb  welcbeö  man  folgenbermaßen 
bereitet:  man  loft  in  3  $funb  flufftgem  falpeterfau* 
ren  (Sifenorpb  t>on  55  0  SSeaume  1  $funb  gepuls 
werten  ä3leiju<fer  auf,  rüfyrt  ba3  ©emenge  um  unb 
laßt  e$  ftcf)  abfegen.  Sie  überfdjüfftge  ©alpeterfdure 
jerfegt  ba§  effigfaure  SBIet;  e§  wirb  (Sfft'gfdure  frei, 
welche  in  ber  glüfftgfett  bleibt,  wd()renb  ftdf)  falpe* 
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terfaureS  £3(ci  abfegt,  ba§  noc&  ju  einigen  Srucffar* 
ben  benufet  werten  fann. 

UebrigenS  muß  man  biefeS  ©alj  unter  bem 
©d)u£e  einer  @ffe  bereiten,  welche  einen  guten  3ug 
f)at,  um  jid)  t>or  ben  dampfen  ju  fiebern,  wetd)e 
ftd)  babei  entrctcfeln,  beren  ©nahmen  ber  ©efunb; 
fyett  gefdfyrtid)  ijt  9J?an  würbe  aud)  benfelben  3md 
erreichen,  wenn  man  bie  ganje  Operation  in  einem 
SDfen  üon  ©teingut  ober  fclbjl  üon  3i?gelfleinen 
unternähme» 

£)a3  falpeterfaure  Gifen  wirb  oorjügltd^  ju  ta* 
felfc&warjen,  bunfeletfengelben,  blauen  garben  auS 
blaufaurem  (Sifenfali  unb  anbern  bunfel  bar$ujlellen* 
ben  garben  in  2(nwenbung  gebracht. 

§.  3. 
©alpeterfaure  SS^onerfce. 

SD?an  erhalt  biefeS  ©al$,  inbem  man  £bonerbc* 
fypbrat  in  üerbünnter  ©alpeterfdure  auflöji,  ober  burd> 
3erfe^ung  be$  2ttaun3  mit  fatpeterfaurem  SBlei.  2(uf 
100  Sbehe  2Haun  rennet  man  106  SE&etle  ?n;jMi« 
ftrteS  fatpeterfaureS  33let  Sur  ben  ted)nifdE)en  ©e» 
braud)  bereitet  man  ba§  @a($,  inbem  man  10  9)fb. 
2(laun  in  20  9)fb.  SBajJer  auflojl  unb  baju  eine 
anbere  2Cufl6fung  ton  10  l)ft>.  falpeterfaurem  S3lei 
in  20  9>fb.  SBaffer  gießt  bilbet  fitf)  bann  ein 
9?ieberfcfy(ag  t>on  fcf)wefelfaurem  83Iei,  welchen  man 
burd)  giltriren  abfcfyeibet  (§3  frpjlaüifirt  in  fleinen 
SBldttern ,  fdjmecft  fauer,  5ufammenjief)enb,  lofl  ftd) 
in  SSaffer  leidet  auf,  ierfltept  an  ber  Suft  unb  befielt 
au§  24  £f)onerbe  unb  76  ©alpeterfdure, 

©alpeterfaureS  S3leio£t)fc« 

Sflan  fennt  unb  wenbet  baffelbe,  nad^  Äreiftg, 
in  jweierlei  3uftanb  in  ber  3eugbrucferci  an,  ndmlicö 

7  * 


ioo 


1)  a(3  neutrales  falpe terfaure§  35lei, 
roetd^eg  man  erhalt,  intern  man  gvanulirteS -SBlet  ober 
S3lctop)b  ober  ©(alte  na$  unb  nad)  in  ©dfyeter* 
fduve  t)on  18°  S3eaume  auflöjt,  bi£>  bie  ©dure  ge* 
fdttigt  tjtJ  S)uvd)  2fbbampfen  erhalt  man  ba3  faU 
peterfauve  S3(ei  in  weißen,  jfovf  glät^enben  Ärpftaf; 
len,  we(d)e  füfylenb,  fü^tict),  jiec^enb  fcj)mecfen,  fiel)  in 
7  kl),  faltem  unb  weniger  ftebenbem  SSaffer  auflo* 
fen  unb  au$  67,3  23lciojn>b  unb  32,7  ©alpeterfdure 
beilegen ; 

2)  ata  b a f i f e §  falpeterfaureS  SBleu 
©fefef  wirb  cvbaüen  :  a)  wenn  ba§  flüfftge  neutrale 
falpeterfaure  SBlet  noä)  mit  metaßifd&em  Sjtet  gefönt 
wirb;  bie  glüfftgfett  wirb  gelb  unb  fantTburcfc  2tb* 
bunjten  jur  ÄrpjMtfation  beforbert  werben;  b)  in; 
bem  man  eine  SKifd&ung  t>on  einem  falpeterfauren 
©alje  mit  gleichem  ©ewtd)t  SSleiojcpbul  in  SBaffer 
fod)t,  wdl;renb  fft  f)ei£  iji,  burd)fett)t  unb  frpjMi; 
ftren  laßt.  9)ian  erhalt  tyierburd)  pevi'favbene  Änps 
jiatte.  ©ie  befielen  auS  19,5  ©alpeterfdure  unb 
80,5  S3Ietort>b.  ©iefe«  ©alj  ld£t  fid)  ju  ben  Sie* 
(erjagen  für  Gtyromgelb  unb  cvpereS  al§  äufafc  jii 
ben  Safelfarben  benufcen. 

§. 

<Salpeterfaureö  Ättpferojctjb, 

£>te  ©alpeterfdure  I6fi  ba§  Äupfer  üolipdnbtg 
auf.  ©n  2f)eil  ber  ©dure  gerfe^t  fid)  in  ©tiefftoff* 
0]ct>b  unb  in  ©auerftoff,  welker  ft'di)  mit  bem 
Äupfer  twbinbet  unb  baffelbe  al3  £rt)b  barjTellt, 
weites  fid)  in  ber  nid&tjerfcfcten  ©dure  cwflofh  ©iefe 
JReactton  ijl  fo  lebhaft,  baß  man  ba3  Äupfer  nur 
if)ei(weife  jufefcen  barf.  2ßenn  bie  ©dure  gefätttgt 
m  erwärmt  man  bie  Sfufftgfett  ein  wenig,  filtxixt 
fte  unb  (aßt  fte  fvpjMifirem     Sic  Är^ftalle  fmb 
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f<#on  blau,  t>on  fd&arfem,  mefallifcfjcu  ©efcbmadr, 
lofen  ftd£)  leid&t  im  2Bafjcr,  jfc^en  geud&tigfeit  aus 
ber  ßuft  an  unb  gerfließen.  Sn  bev  $tge  fdjme^eu 
fte ,  verlieren  rßr  Är^jiaflifationSwajTer,  jerfefjen  ffd> 
unb  lajfen  ^upfererpb  juruef.  @te  bejW)en  mi3 
34,4  £1;.  ©alpeterfdure,  25,4  Ztfi  £upferort)b,  40,2 
SBaffcr,  3n  bev  3eugbrucferei  rcenbet  man  biefcS 
©alj  bei  Safelfarben  unb  Siefcroagen  gegen  bic 
SnbtgoFüpe  an. 

§.  6* 

Salpetetfaureö  SRaugan. 

£Mefe§  ©at*.  welches  in  burcJjftc&ttgen  Nabeln 
fryjkllifirt,  entljdlt  23,5  SRanganojcp&ul,  35,5  Qal 
peterfdure  unb  41,2  SBaffer,  güv  ben  ted^ntfe^cn 
©ebraud)  bereitet  man  es  naef)  Äreiffg,  inbem  man 
11  h  ZI).  falpctcrfaureS  S3tet  unb  10  3$;  fn;ffa(liftr; 
•te§  fc&roefclfaurcS  Mangan,  jebeä  befonbevö,  in  l^&jjk 
Söajjer  auflöfi,  beibe  2tuflöfungen  mtfd)t,  gut  buvd) 
cinanber  vü()vt,  buvd)  giltriren  baS  fcbroefelfauve  33(ei 
abfonbert  unb  bic  glüfftgfeit  buvcf)  2(bbampfen  Ity* 
fiallijtren  la$L  2)tc  erhaltenen  Ärpflattc  lojl  man  in 
il)vem  breifadjen  ©en)id)te  SQSaffcr  auf  unb  bewahrt 
fte  in  t>cvfcf)loffenen  ©efdßcm 

Um  100  £b*  fcbwefelfaureS  SJftirWan  uoilfom^ 
men  ju  aerfcfjcn,  finb  115  SEI;*  fyjfaBij&teti  falpeter* 
fauveö  S3let  erforberltd), 

§♦  7. 

(Salpeterfauteö  £Utctffubet\ 

A.  ©atpetcr faureS  £luecFfilberü.vvbuL 
Um  biefeö  ©alj  bavftujleUen,  gieß«  man  in  ein 
gefdjj  2  3)fb.  reine  ©alpetevfdure  t>on  84°  Söcaium', 
ftclle  baä  ©efdp  in  falteS  SBaffet  unb  fefee  nad)  unb 
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naä)  1^  9>fb.  fiuftfftflhft  au.  £)aS  falpeterfaure 
£Utecfftlbero)cpbul  fcfyeibet  ftdb  in  bem  SBer^ältniffe, 
als  ßuecfftlber  in  ber  ©dure  aufgelöst  wirb,  in  Än^ 
(lallen  auS.  tfud)  erbalt  man  biefeS  ©alj,  wenn 
man  £luecfftlber  in  ©alpeterfdure  burd)  geltn^ 
ber  SBärme  aufloft.  9J?an  muß  hierbei  jebocb  fo  mel 
metallifcbeS  Cuecf  filber  jufefeen  p  t>aß  nod)  ein  Sbcil 
unaufgeloji  jurucf bleibt  @S  frt)|Miftrt  in  SDfta* 
ebern  mit  abgejiumpften  @<fen  unb  ©pi^en,  bat  eU 
nen  fefyr  dfjenben  ©efcfymacf  unb  fdrbt  bie  $aut, 
fowie  alle  animalifcfcen  ©ewebe  fcf)warj. 

B.  ©alpeterfaureS  £lue<f filber ojrt)b  er* 
bdlt  man,  wenn  man  in  einem  Äolben  2  9>fb. 
£luecfft(ber  mit  5  $Pfunb  ©alpeterfdure  üon  34° 
Seaume  unb  1  $Pfb.  SBaffer  bringt,  fo  lange  er* 
wärmt,  bis  alleS  £luecf  filber  aufgelofl  ijl,  bann  bie 
glfifftgfett  inS  Äocfyen  bringt  unb  in  eine  ©$ale 
jum  Är^ftallifiren  ausgießt.  25teS  ©alj  ertbetlt  ber 
£aut  unb  ben  ©etbengeweben  eine  ©ranatfarbe.  Sn 
SBerübrung  mit  Sßaffer  jerfefct  eS  fSb  tn  ein  unauf* 
loSlicfyeS  bafifd&eS  unb  in  ein  aufloSlid)eS  faureS  ©alj* 

§.8. 

©alpeterfaureS  ©ilberojcgb. 

9ttan  erhält  biefeS  ©alj,  inbem  man  feines  ©il* 
ber  in  ©alpeterfdure  Don  30°  SB.  in  einem  tyox^U 
langefdß  im  ©anbbabe  bei  gelinber  ^)t^e  bis  jur 
©dttigung  ber  ©dure  aufloft.  ©obalb  bie  ©dure 
ju  roirfen  beginnt,  nimmt  man  baS  ©efdß  auS  bem 
©anbbabe,  ba  man  fonji  einen  Sfyeil  ber  glüfftgfeit 
verlieren  würbe.  $lati)  üollenbeter  2(ufl6fung  Reibet 
man  ben  33obenfafe  burd)  gittriren  ab  unb  laßt  bie 
glfifftgfeit  frpjiallifiren,  woju  12  ©tunben  geboren. 
SDarauf  laßt  man  bie  Änpjfolle  über  einem  Siebter 
abtropfen  unb  entfernt  bie  überfcfyüffige  ©dure  burd) 
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gelinbeS  9Baf$en  mit  bejlitiirtem  SBaffer.  2Me  Ärp* 
palle  ftnt>  farbloS  unb  fdjmetfen  Warf,  bitter  unb 
metallifdt),  löfen  fid)  in  gleiten  Sfjeilen  Faltern  unb 
in  weniger  fiebenbem  SBaffcr  auf;  fte  befielen  auS 
68,2  ©ilberojtt)b  unb  31,8  ©alpeterfdure.  Sttan  be> 
nu^t  baS  fatpeterfaure  ©Über,  um  auf  baumwollenem 
Beuge  fd&roarje  Sefferns  ju  bruefen,  SRit  ©)rom* 
fdure  gewahrt  eS  eine  purpurrote,  unb  war  baS 
©Über  fupferfjaltig,  eine  braune  inö  gleifcfyfarbene 
neigenbe  garbe, 

§.  9. 

©alpeterfaureS  3St'8mutyoi:t)&« 

©aS  falpeterfaure  SBiSmutbojrpb  i)l  metfr,  fd^meeft 
fd)arf  metalltfd),  jufammenjiebenb  unb  jiefot  geud&tig* 
feit  auS  ber  Bitft  an»  @S  fnjjialliftrt  in  bretfeitigen 
9>n'Smen.  SBenn  man  eine  2(ufIofung  biefeS  ©aljeS 
in  Sßajjer  tbut,  fo  tljeitt  fid)  biefelbe  in  jroei  Steile, 
in  ein  lösbares  faureS  unb  ein  unlösbares  baftfd)eS 
@alj«  Wlan  muß  baber  bei  einer  Söerbünnung  ber 
2tuflofung  baS  jugegoffene  2Baffer  etwas  anfdttem. 
JDie  ßfftgfdure  jum  falpeterfauern  SßiSmutborpb  ge^ 
goffen,  t>erl?tnt>ert  bie  3erfefcung  beS  ©aljeS  buvd^ 
SBajJer;  bie  2lufl6fung  bat  eine  blaue  garbe,  welche 
burd^'S  ©reiften  üerfdjwinbet.  Sie  Ärpftalle  befielen 
auS  33,75  Zt).  ©alpeterfdure,  49,37  Zf).  SBiSmutb* 
orpb,  16,88  SEb.  Sßaffer. 

Sur  ben  ©ebraud)  bereitet  man  biefeS  ©al$,  in* 
bem  man  6J  $Pfb,  gepuloerten  2ßiSmutl)  in  10  *Pfb. 
©alpeterfdure  (üon  34°  SS.),  welche  mit  5  $Pfb.  SBafs 
fer  uerbünnt  ijT,  auflojt.  9Ran  barf  ben  SöiSmutf) 
nur  nad)  unb  nad)  baju  tbun  unb  muß  ber  Kampfe 
wegen  unter  einer  gut  jiefyenben  Sffe  arbeiten» 
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§.  io. 

©atpeterfauteS  3inf* 

SKan  erbält  biefeä  @alj,  tnbem  man  3tn!  in 
ücrbunntcr  ©alpeterfdure  auflöji  unb  jum  Ärpjlallt* 
ftren  biSpomrt;  man  barf  ba£  3mf  jebocf)  nur  in 
fteinen  Portionen  jufe^en,  ba  ftcfc  bebeutenbe  Sßdrme 
entroicfelt;  ju(e|t  muß  etroa§  3tnf  überfdjufftg  bleu 
Den*  Sann  bringt  man  btc  2CufIöfung  in  ein  ©anb* 
bab  unb  bampft  ab.  Sic  erhaltene  2fuf(6fung  »er* 
bünnt  man  mit  bem  breifad&en  ©ereilte  be§  in  tf>r 
enthaltenen  SRetatlS*  2)te  Ärpjlalle  bilben  tnerfeitige 
^Prismen,  ftnb  farbfo§,  jteljen  geud&tigfett  au3  ber 
ßuft  an  unb  löfen  fid)  leidet  in  SBaffer  auf.  ©er 
©efdEmtacf  berfclben  iji  bo^ft  unangenehm;  auf  glu; 
benbe  Äotylen  geworfen,  betoniren  fte  unb  verbrennen 
mit  einer  rotten  Stamme.  <2ie  begeben  au£  36  ZI), 
©alpeterfduve,  38  2f).  StnForpb  unb'36£b-  SBaffer. 

SShn  bebient  ft$  be§  ©aljeS  bei  ben  SJeferoa^ 
gen  gegen  bie  Snbigofupe. 

dritter  Ärttfel* 
§8on   fcen  faljfauren  ©algeiu 

£>tefe  ©alje  ftnb  SSerbinbungen  ber  ©aljfdurc 
mit  ben  Sftctatiojcpben  ober  mit  bem  2Cmmoniaf. 

§.  ii 

SBon  fcem  faljfattren  Katron ;  ober  bem  Äod^falje,  ober 
Sfteerfalse, 

£>tefe§  (Sali  tji  in  ber  3?atur  in  ber  größten 
SJlenge  öor&anben,  in  3>ßanjen  unb  gieren,  in 
Slueüen,  im  Sfteer  unb  in  ber  (Srbe.  Sn  mehreren 
ßänbcrn  beftnbet  es  ßd)  in  ber  SEiefe  be3  ßrbbobenS 
in  großen,  mefyr  ober  minber  burtf)ft$tigen,  ober  un* 
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burcf)fti$tigen,  weißen,  ober  t>erfd)tebenfarbigen  SJfafc 
fen,  welche  man,  wenn  ftc  rein  Don  @rbe  fmb, 
©teinfalj,  wenn  fic  größtenteils  auS  (S'rbe  be* 
flehen,  ©aljjictnc  nennt.  Sn  bem  9)?eerwaffer 
ifl  eS  ebenfalls  in  fel)r  großer  Spenge  aufgelojl  tnU 
galten,  wirb  bur$  2lbbunften  barauS  gefcfyieben  unb 
fyeißt  bann  SJieerfalj  ober  SBatfalj.  2ßaS  in 
ben  cwtliftrten  fidnbern  am  bduftgjlen  üerbraud)t  wirb, 
iji  baS  SJrunnenfalj  ober  ©oolenfalj,  welches 
auS  ben  ©anquellen  ober  ©oolen  gewonnen  wirb* 

2)aS  reine  faljfaure  Patron  tji  üoüfommen 
weiß  unb  fyat  einen  ful;lenben  faltigen  ©efömacf. 
100  Steife  falteS  ober  focöenbeS  SBaffer  lofen  36 
S&eile  bejjelben  auf.  ©eine  Ärpjtalle  baben  bie  ®e; 
palt  regelmäßiger  SBürfet,  ober  flauer,  l;ol)[er,  wer; 
fettiger  ^ramtben  unb  enthalten  fein  Sßaffer,  toefc 
tyalb  man  biefeS  ©alj  als  eine  SSerbinbung  oon  ß&lor 
unb  Patron  ju  betrauten  bat;  an  ber  Stift  leiben 
fie  feine  SSerdnberung,  in  ber  £i£e  jcrfpvtngcn  ftc 
mit  Äniftevn  in  Steine  Äorner. 

2luS  tiefem  ©alje  wirb  baS  gaSarttge  fowol)l, 
alS  baS  flüfftge  Gf)lor,  fo  wie  bie  (5f)loralfalien,  be- 
reitet, beffen  man  ftd)  jum  S3(et<$en  ber  SSaumwoße 
unb  ber  Setnwanb  bebient. 

§♦  2. 

SSon  bem  faljfauren  Äminomaf ,  obet  bem  ©almtaf. 

Sange  Seit  lieferte  @gt;pten  allein  baS  faltfaure 
tfmmoniaf  für  ben  33ebarf  ber  Äünfle,  Sie  ©gpp> 
ter,  welcbe  ben  SKtjl  ber  Äameele  unb  anberer  £()ierc 
<m  ber  ©onne  borren  unb  jur  Neuerung  gebraueben, 
fammeln  ben  JRttß,  welken  ftc  bann  evl;ifcen  unb  fo 
burd)  Sublimation  ben  ©almiaf  gewinnen.  Sefet 
aber  unb  jwar  fett  1759  bereitet  man  il;n  aus  melj; 
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reren  verriebenen  (Stoffen  mfyt  nur  in  $ranfrei<$, 
fonbern  aud)  in  £)eutfeblanb  unb  in  ©nglanb, 

£)er  egpptifd&e  ©alfmtaf  t;at  eine  gelblid)weiße  j 
Sarbe  unb  ift  mit  2Cfd&e  unb  einer  fobltgen  ©üb; 
jlanj  verunreinigt,  bie  if)m  an  einigen  ©teilen  feiner  I 
jDberfldcfye  eine  fcfywarje  garbe  gibt,     £)er  beutfd)e,  j 
englifdje  unb  franjoftfcfte  ©almiaf  ijl  rein  unb  weiß  j 
unb  fyat  einen  fcfearfen,  ftecfyenben,  fyarnartigen  ©e*  I 
fcf)macf.    @r  ijl  ein  wenig  elajlifcb,  befynbar  unb  lagt  i 
p$  beö^alb  nicf)t  leidet  pulvern,  wenn  man  tbn  ntd)t 
vorder  in  gelinber  SBdvme  auätroifnet,    2fn  ber  fiuft 
wirb  er  etwaS  feud)t.     3u  feiner  3(ufl6fung  brauet  ; 
er  ungefähr  brei  Steile  falteS  unb  einen  Sfyeil  Ijeifjjeä 
SBajfer,     Sm  geuer  fd&miljt  er  unb  verflüchtigt  ficfy 
in  weißen  dampfen.   £>er  ©efcfymatf  if!  faltig  unb 
unangenehm.     ©ein  fpectftfd&eS  ©ewid)t  ifi  1,42 
bis  1,45,  unb  er  befielt  au3  68,52  £f)-  ©aljfdure 
unb  31,48  2b*  2(mmoniaf.     Sn  S3erbinbung  mit 
©alpeterfdure  bient  er,  um  ba§  Sinn  aufjulofen, 
fiatt  ber  ©alpeterfaljfdure. 

Sn  ber  gdrberei  wirb  ber  ©almiaf  bei  33eret*  I 
tung  verfd)iebener  S3ei|en  unb  ber  ßinnauflofung  an*  I 
gewenbet» 

§♦  3. 

S?om  faljfauren  ginn. 

Sn  ber  Färberei  unb  BeügbrutiFeret  Fommen  melf)* 
vere  Sinnoxpbe  in  2(nwenbung  unb  jwar 

a}  baS  neutrale  faljfaure  Sinnovpbuf, 
unter  bem  tarnen  Sinnfalj  befannt,  welches  auf  bie 
SBeife  bargejWlt  wirb,  baß  man  reineS  geförnteS  ober 
jerfeilte§  3inn  in  einem  geräumigen  ©laSfolben  ober 
Fupfernen  Äeffel  mit  4  Steilen  ftarfer,  flüfffger,  rau- 
cfcenber  ©aljfdure  gelinbe  erwärmt,  unb  wenn  bafc 
fdbe  nt#t  mefyt  angegriffen  wirb,  biö  &um  Äocfcen 
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erl)ifet  unb  bann  bie  2(ufl6fung  abgießt  (e§  muß  trttb 
mcv  ctwaS  Sinti  uberfebüffig  bleiben,  um  bie  öjrps 
bation  aus  ber  ßuft  unfcfydbltd)  ju  machen)  unb  er* 
falten  laßt,  wo  bann  baS  ©alj  in  Fleinen  nabelfür* 
migen  Ärpfiallen  anfdu'eßt,  welc&e  einen  febr  jufam* 
menjiebenben  ©ef$ma<f  baben  unb  fid)  fetyr  leicht 
im  Sßaffer  lofen.  £>iefeS  Sinnfatj  befielt  auS  57,58 
2$.  Sblor  unb  62,12  S&l.  2ity. 

SBirb  btefeS  ©alj  ber  Suft  auSgefefct,  fo  jiefjt 
eS  ©auerjloff  an,  wcefyalb  man  eS  als  Äefcmittel  für 
voffgelbe  unb  manganbraune  S36ben  benu(3t,  eS  aber 
mit  ©aljfdure  no<$)  t>erfe^t,  bamit  ftd)  bie  auf  eine 
niebrigere  DrpbationSßufe  rebucirten  jDjcpbe  in  tym 
auflofen  fonnen. 

b)  baS  faure  faljfaure  3tnnorpbuI  ober 
3innl6fung.  2)iefe§  ijt  bie  t>on  ben  ÄrpjMen 
bei  ber  3innfaljbereitung  abgegoffene  glüffigfeit.  Um 
fte  bireft  *u  bereiten,  16(1  man  1  9>funb  äiöafalj  in 
2  9>fb.  ©aljfdure  auf,  ©iefe  Slüfftgfeit,  welche  in 
einer  oerfc^loffenen  ©lasflafdje  aufbewahrt  werben 
muß,  bient  befonbevS  jum  Tiegen  rofigelber,  mangan* 
brauner,  grauer  u.  f.  w.  336ben. 

c)  25a§  faljfaure  3innon;buI  mit 
ßuetf  filberfublimat.  2Ran  Ioji  in  4  fPfunb 
©aljfaure  4  $Pfb.  3innfalj  auf  unb  fefet  bann  nod) 
2  $fb-  gepuluerteS  Sluecfftlberfublimat  ju.  SDiefe 
ju  SEafelbrucffarben  bienenbe  Slufftgfett  wirb  in  Der* 
fd)loffenen  ©efdßen  aufbewahrt. 

d)  baS  faljfaure  Sinnorpb,  aud)  Safel* 
brueffatj  genannt  Um  biefeS  ©alj  ju  bereiten, 
M  man  in  4  $fb.  SEBaffer  6  $fb.  3innfatj  auf. 
Sie  2lufl6fung  bringt  man  in  ein  ©efdß  aus  (Stein* 
gut  unb  laßt  burd)  biefelbe  einen  ©trom  t>on  6l)lor, 
ben  man  aus  2  9>fb.  33raunjlein  unb  8  9>fb.  ©alj- 
fdure erzeugt,  jlretd)en.  SD?an  tfyut  ju  biefem  3we<f 
ben  SSraunjiein  unb  bie  ©aljfdure  in  eine  im  ©anb; 
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babe  jletyenbe  gldferne  tubultrte  Zeterte,  leitet  baS  ftcf 
barin  entwtcfetnbe  @a$  burdf)  SBaffer,  um  c§  ju  wa' 
fdjen,  unb  bann  evfi  buvd)  bie  3tnnauflöfung.  3l)u 
Operation  bauert  etwa  6  ©ttmben  unb  tjl  beendigt, 
wenn  bie  ©lagröbve,  bureb  weld^c  baS  Sl;lorga§  ge; 
leitet  wirb,  ftd)  burd)  bie  Übergebenben  SBafferbdmpfe 
flavf  $u  evt)tien  beginnt 

25a3  faljfaure  3innort)b  fließt  in  flemen  92a* 
beln  an,  welche  einen  jufammenjte^enben  ©efebmaef 
tyaben  unb  an  ber  fiuft  leicht  §eud)tigfeit  anjtetyen. 
SMefeSinnauflofung  tjl  befonbevS  für  ©ruef  färben  auf 
ÖBolIe  febr  jroeef  mäßig,  wirb  aber  aueb  für  Diele  im* 
dcfyte  Sarben  auf  ^Baumwolle  benufct.'  3m  fejten 
faljfauven  ätnnoypb  finb  45,37  Sinn  mit  54,63  Gtylor 
üerbimben. 

e)  25a§  (atpetcrfaljfaure  3tnn  ber  gar* 
bet\  SDiefe  unter  bem  tarnen  $Pb9ft?  tn  ben  gar* 
beteten  bekannte  Sinnauflofung  wirb  folgenbermaafen 
bereitet:  man  t>cimtfd)t  4  9)fb.  ©aljfäuve  mit  2$fb. 
©alpeterfdure  unb  laßt  barin  granulirteS  Sinn,  wel* 
c^e^  man  portionenweife  eintragt,  in  ber  Saite  feb* 
langfam  ftd&  auflofen,  bis  bie  glufftgfett  nid)t  mef)r 
auf  baS  SRetaU  wirft. 

f)  25tngler'3  falpeterfaljfaure  3innauf* 
16  fungjum^üitmenberÄrapp  färben.  Sttan 
lojt  in  10  $Pftmb  ©alpeterfdure  fcon  34°  SSeaume 
8  $Pfb.      nfalj  auf  folgenbe  Tlxt  auf:  man  bringt; 
ba§  S.mnfatj  in  eine  ©teingutfd&üjfel,  weldbe  wenigf* 
flenS  18  WlaaZ  faßt,  unb  gießt' bie  ©alpeterfdure  in, 
Portionen  üon  8  8otl;  fynm.    ©abet  erfolgt  eine 
fel)r  lebhafte  ©inwirfung,  unb  eS  entbinbet  ftcb  eine  , 
Spenge  ©alpetcrgaS;  um  tum  ben  ©dmpfen  nicfyt  be; 
lajltgt  ju  werben,  muß  man  baber  mit  einer  langen 
©la6rol;re  umrülnm  SBenn  bie  ©aSentbinbung  nac^- , 
laßt,  fegt  man  bie  zweite,  bann  bie  britte  k.  9>or*  i 
tion  ©atyeterfdure  ju.   Stadlern  beiläufig  jwetSrit* 
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tel  ber  ©dure  jugefe^t  worben  fmb,  toirt)  bie  SWaffe 
Pft,  unb  bie  Sntbinbung  üon  ©alpetergaS  f)6rt  auf, 
fciti  S3en>ctS/  ba£  aüeS  3innfatj  in  faljfaurcS  3innc 
mfi  oerwanbelt  ifi.  ÜJifan  fegt  alSbann  nod)  bie 
•  übrige  ©dure  l;injuf  inbcm  man  ba§  ©emenge  gut 
miutyct  9lad)  bem  Srfatten  wirb  bie  2Cuf(6fung  tu 
©teingutfrügen  aufbewahrt,  £>iefe  2(uf(6fung  tfl  feljr 
Jfef  unb  fieljt  wie  3?al)m  auS;  man  benu^t  fte  jum 
tfuffrifdjen  be§  Ärapprofa  unb  aucf)  jur  ^Bereitung 
tetger  Sarben.  ©ie  ifl  gleid)  ber  t>or^erget)enbeu 
..nidjtä  anbereö,  als  faljfaureS  3innojt:t)b  mit  einem 
tteberfcfyuß  t>on  ©alpeterfdure. 

©tngler'3  Sinnauflofung  jum  färben  be3  ©d)ar* 
!ad)rot()  mit  CSod>entüe  ober  mit  Sacf^Spe  wirb  auf 
'folgenbe  2(rt  bereitet  9J?an  bringt  in  einen  großen 
SlaSfolben  18  $Pfunb  reine  ©atpeterfdure  uon  36° 
rtad)  S3ecf3  Aräometer,  5  ?>fimb  ©aljfdure  t>on  22° 
unb  18  $fb-  glußwaffer,  jieüt  i&n  in  ein  fyofceS  ©e* 
rafj  mit  faltem  SBajfer,  ba3  man  öfters  erneuert  unb 
tragt  3|  $Pfb.  gefornteö  ober  gerafpelteS  3inn  hinein, 
aber  fyöd)|i?n§  1  Sotb  auf  einmal  unb  erft  bann  eine 
zweite  Quantität,  wenn  ftd£>  bie  erfie  aufgelöst  bat. 
Die  flarc  glüffigfett  wirb  in  gut  üerflopften  ©(dfern 
:n  einem  Äetler  aufbewafyxt 

@6  gibt  nod)  eine  Sßenge  Don  einanber  abwet* 
#enber  SSorfd&riften,  um  Sinnfolutionen  barjufteden, 
unb  eö  fmb  oft  wirfltc&e  burd)  (Srfabrung  bewahrte 
Srunbe  üorfjanben,  wesfyalb  man  bie  eine  äinnlo* 
rung  ju  biefer  unb  eine  anbere  ju  jener  Arbeit  in 
ilnwenbung  bringt. 

teuere  ßtyemifer  behaupten,  „bie  mit  ©afpe* 
terfaljfdure  berettete  Äuflofung  mtyaltt  nur  faljfaus 
ce6  Sinn,"  unb  grünben  if)re  9J?einung  barauf, 
,,baß  bie  ©atpeterfdure  gdnjHd)  gerfe^t  werbe,  in* 
bem  ber  größte  Sfjeil  il;re§  ©auerftop  ba3  SDletatt 
ojnpbire,  unb  ein  geringer  £(;eil  befjelben  in  SScrbia- 
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bunq  mit  bem  ©ticfjloff  alö  ©alpeterga?  fid> 
flüchtige.'' 

ÄUein  e§  tjt  wabrfcfyetniicfy , :  baß  bie  ©alpeter*  j 
fdure  in  biefem  ^Projeß  niemals  gdnj'id)  gerfegt  wirb. 
6s  gibt  wobl  feinen  gdvber,   bcr  nic&t  beobachtet  | 
bdtte,  wie  fefyr  bie  2fufl6fung  mit  ©alpeterfaljfdure 
m  ibren  pb*)ftf<ä)en  (Sigenfcfeaften  unb  in  il)ren  SBtvs : 
fungen,  als  33eije,  üornefymltd)  beim  ©d)artacf)fdrben,  j 
t)on  ber  2fuf(6fimg  mit  Untermieter  ©aljfdure  Der« 
fcbieben  x%  unb  33anfroft  gibt  mehrere  ©rünbe  bafür 
an,  welche  wir  bier  mitteilen  wollen. 

(SrjlenS,  bie  mit  einem  ©emifd)  Don  ©alpeter* ; 
fdure  unb  ©aljfdure  bereitete  Sinnauflofung  fyauebt 
immerfort  unb  lange  ßeit  ©alpetergaS' auS,  felbji  l 
wenn  beibe  ©duren  ju  gleichen  Steilen  unter  einanber 
gemifdf)t  ft'nb;  wa§  ftar  bewetjt,  baß  bie  ©alpeter*  j 
fdure  nur  jum  Sbeil  jerfegt  worben  iff. 

Serner,  bie  2TufIofung  mit  ©alpeterfaljfdure  ifi ! 
Don  ber  mit  ©aljfdure  nod)  barin  Derfcfyieben,  baß: 
fte,  wenn  fte  abgebunftet  wirb,  feine  ^rpjtatle  gibt,! 
wie  bie  legtere;  baß  fte  nad)  einiger  Seit  unburcbftd)*  \ 
tig  unb  ju  ©alterte  wirb,  waS  mit  ber  faljfauren 
3fuf(6fung  nie  gefcfjiebt;  unb  baß  fte,  in  ju  großer 
SOJenge  angewanbt,  bie  wollenen  ©toffe  nidjt  angreift,  j 
wa§  bie  faljfaure  3innaufl6fung  tl)ut 

©ine  ber  Urfad&en,  weld&e  man  Don  biefer  33er*  j 
fcfyiebenbett  angeben  fonnte,  fann  Don  ber  (Srjeugung  \ 
beS  2fmmoniaf3  abfangen,  we(d)e  jebeS  Wlal  ftatt*  I 
ftnbet,  wenn  man  baSSinn  in  ©alpeterfaljfdure  auf* 
loji.   33ertf)ollet  bat  einleucbtenb  gezeigt,  baß  ftd)  bei 
einer  allmdligen  3ftifd£)ung  beiber  ©duren  fogleid)  2lm* 
moniaf  erjeugt,  unb  auS  biefem  (Sreigniß  erfldrt  er 
ben  Umfhnb,  baß  in  ber  gdrberei  jwifcfyen  ben  2Btr*  | 
fungen  einer  3innauf(6fung,  bie  mit  einem  reinen  ©es 
mifdf)  Don  ©alpeterfdure  unb  ©aljfdure  iji  bereitet 
werben,  unb  ben  SSirfungen  einer  folgen,  ju  beren 
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^Bereitung  man  beibe  ©duren  mit  tfmmomaf  »erfefrt 
\)at,  eine  geringere  33erfd)iebenl;eit  ftattfmbet,  als  man 
bem  tfnfcfyein  nadE)  glauben  follte. 

@r  tjt  ber  Meinung,  baß  biefer  erjlen  ©rjeu« 
gung  t)on  2(mmoniaf,  in  ben  Operationen  be3  gar* 
benS,  fobalb  als>  bie  SBdvme  bem  ©rabe  bee>  ffeben* 
ben  SBafferS  ftd)  nat)t,  eine  anbere  ßrjeugung  m$* 
folgt,  unb  baß  biefe  boppelte  ßrjeugung  t>on  2(m< 
moniaE  ber  3innauflofung  bie  ©dure  benimmt  £)ar* 
aue>  erftdrt  e3  ffcf),  warum  bie  ju  fdrbenben  ©toffe 
überhaupt,  bie  SBolIe  befonberö,  in  ber  2£ue>fd;bung 
ber  ©cfyarlacfyfarbe  ntd&t  leiben,  ba  bie  alleinige  ©al* 
peterfdure  unb  bie  alleinige  ©aljfdure,  felbjl  mit  SBaffer 
tterbunnt,  fefor  fd&dblidjje  SBirfungen  auf  btefelben  jeU 
gen,  £)ie  Sfjeorie  jlimmt  l)ier  t)6üig  mit  ber  ©rfaf)* 
rung  überein.  £)enn  au3  33anEroft'3  ä$erfud)en  gefyt 
fyeroor,  baß  bie  tfuflofung  be£  3inn3  mit  ©aljfdure, 
al§  SBeije  angewanbt,  bie  Stoffe  befonberS  barum 
iüerbirbt,  weil  in  biefer  2£ufl6fung  bie  (Srjeugung  wn 
2lmmoniaf!  ntdE)t  <&tatt  fcat. 

Sie  ©rjeugung  be3  2Cmmontaf3  in  beiben  t>or* 
bin  gebadeten  ^Bereitungen  ber  3innauf(6fung  ift  leidet 
;ju  erflären.  SBenn  man  jur  2fufl6fung  be3  3inn3 
©ulpeterfaljfdure,  mit  ©almia?  t>ermifd)t,  anwenbet, 
fo  wvbinbet  ficE>  ein  £t)eil  be$  ©auerftop  ber  ©aU 
peterfdure  mit  bem  SBajjerjioff  etneS  SfyeileS  ber  ©afji 
fäure  unb  erjeugt  SBaffer;  folglich  cntbinbet  ftd)  ©aljf 
fäure,  unb  baS  frei  geworbene  Ämmoniaf  oerbinbet 
ftd)  mit  ber  nid&t  jerfe^ten  ©alpeterfdure  unb  mtlbert 
tyre  ©d)drfe* 

26jf  man  ba§  3innm  bem  reinen  ©emtfdb  üon 
©alpeterfdure  unb  ©aljfdure  auf,  fo  üerbinbet  ftd)  bei; 
©ticfjfoff,  welker  ein  SSejlanbtbeil  ber  ©alpeterfdure 
iff,  mit  bem  SBafferjfoff,  ber  au§  ber  3erfefcung  etneS 
Stetig  ber  ©aljfdure  beroorgel)t,  unb  erjeugt  2fmmo* 
niaf.  iDtefeß  Ämmomaf  uerbinbet  ftcf)  mit  bem  nidjjt 
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jerfefeten  £beil  ber  einen  unb  ber  anbem  ©dure  unb 
Derminbert  folgtid)  tf>re  ©df)drfe, 

2)ie  2(uf[ofimg  beS  3innS  wirb  früher  ober  fpds  ; 
ter  unburd^ftd}ttg  unb  ju  ©allerte*   25a3  fommt  ba* 
l;er,  bafj  baS  Sinn  fortfahrt,   burdf)  ben  ©auerffoff 
ber  atmofp&ärifd&en  Saft,  ober  burd^  ben,  welchen  ber 
nicfyt  gerfefcte  2()etl  ber  ©alpeterfdure  if)m  ablast,  fid) 
gu  ojrpbiren,  unb  bafyer,  baß  fid)  ju  gleitet*  Seit  eine  ] 
große  Quantität  2(mmoniaf  erzeugt.   25a3  3inn  fann 
nun  ntebt  mefyr  in  ber  ©dure  aufgelöst  bleiben,  fon* 
bevn  fdjeibet  ftc£>  au§.   Sie  SBdrme  befördert  biefe 
SSerdnberung :  benn  bie  2fufl6fung  erbdlt  ftdE)  im  SBin* 
ter  langer,  al8  im  ©ommer,   £>eSl;alb  barf  man  bie  | 
3innauflofung  m'd&t  efyer  bereiten,  als  furj  üorfyer, 
ef;e  man  baoon  ©ebraud)  $u  machen  f)at. 

SBie  bie  ©rfafyrung  bduftg  gelehrt  f>at ,  fo  fallt 
bei  ber  2fnwenbung  einer  Sinnauflofung,  welche  fd)nelt 
unb  unter  ©ntwicfelung  vieler  2)dmpfe  ijl  bereitet 
worben,   bie  garbe  ntdbt  fo  lebhaft  unb  angenehm 
aus,  als  wenn  man  eine  3(ufl6fung  anwenbet,  welche 
man  langfam  unb  obne  @rf)i6ung  bereitet  bat  (§S 
ift,  wenig  fienS  jur  gdrbimg  ber  SBoße,  bienlid),  baß 
baS  Sinn  im  niebrigen  ©rabe  ojcpbtrt  fet),    3n  bie-  I 
fem  3ujianbe  bleibt  e£  nid)t,   fonbem  gebt  wafyr*  I 
fd&einltdf)  wdfjrenb  ber  Färbung  in  einen  bobern  ©rab  I 
ber  Djrpbation  über,  fonfi  würbe  eS  ber  garbe  feinen  I 
weißen  ©umb  geben» 

§•  & 
Set  falsfaure  Salt 

25er  d)longfaure  Äalf  (au$  G&Iorfal* 
ober  Äalfd)lortb  genannt)  ijl  ein  weißes  spufoer, 
beftfct  einen  eigentümlichen  ©erud),  jiel;t  auS  ber 
Suft  geud&tigfeit  unb  Äo&lenfdure  an*  @r  beftcl;t 
aus  66,6  chloriger  ©dure  unb  33,4  Äalf.  Sftan 
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fauft  tf)n  regt  vooblfeiler  unb  beffer,  als  man  ifeti 
felbft  ausfertigen  im  ©taut)  ijt.  1000  Zt).  SBaffet 
lofen  au3  100  Zi).  d)lorigfaurem  Äalf  79  ZI),  auf; 
21  &f).  bleiben  a(3  umoerbunbcner  Äalf  im  JRudf« 
fiaube;  biefe  2Cuftüfung  f)at  ein  fpeciftfcfjeg  ©eu)id)t 
t)on  1,04  unb  enthalt  d)lorigfauren  unb  ^brod^lor« 
fauren  Äalf  in  tfuflofung.  @f)toiigfaurer  Äalf  mit 
2Baffer  t)on  16°  9i.  aufgeloff,  gewahrt  eine  m6glid)jt 
gefättigte  2lufl6fung. 

£)iefe  Söerbinbung  beS  ßl)lor£  mit  bem  Salt  rft 
tton  außerorbentlid)er  S33ic& tiqfett  fowofol  für  ba§  23Ieu 
d)cn,  als  für  ben  Seugbrucf  unb  l;at  ju  Sfefultaten 
geführt  /  beren  2(u3füf)rung  man  fonji  für  unmöglich 
gehalten  l)at,  als  SS,  ba3  tl)eilrceife  Entfärben  bet 
purpurroten  unb  anberer  mit  achten  garben  gefärbt 
ten  3euge,  woburd)  jugleid)  anbere  färben,  al§ 
2Bet£,  S3lau,  ©elb  unb  ©rün  an  ber  ©teile  ber  jer* 
jlorten  garben  erzeugt  unb  bergejieHt  werben  fonnen. 
SDJan  roenbet  ben  cfylortgfauren  Äalf  aud)  an,  um 
ba3  auf  bie  Beuge  gebrucfte  (Sifen  ^u  on)biren  unb 
bie  garbe  baburcfy  JU  erl;6l;en  unb  jii  belebe», 

©aljfaure  3$ouert>e* 

£)ie  faljfaure  £f)onerbe  bereitet  man  burd)  xnu 
mittelbare  2fufl6fung  ber  frifd)  gefällten  S(;onerbe 
mit  £ilfe  ber  SSarme  in  ©aljfdute  s})fb.  ©alj? 
fdure  lojl  ba§  £^onerbel)vbrat  auf,  weld)eo  aus  3  9>fb. 
Wann  niebeigefcf)lagen  Horben  ift),  ober  inbem  man 
1  Zt).  2Ctaun  unb  1  ZI).  Äoc^alj  in  2  2b.  SlSaffer 
aufloft  unb  bie  'Äuflöfung  einer  jtarfen  5lalte  au3* 
fel^t,  wo  ftd)  fd)tt)efel[aure3  Patron  (©(auberfalj)  ttt 
Ärpftallen  au£fd)eibet  unb  fal^fauve  2bonevbc  in  ber 
Slüfftgfeit  aufgelöji  jurücfbleibt  ©ie  frpjlaütftrt 
nid)t,  fonbern  gerinnt  naef)  bem  2lbbampfm  ju  einer 
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flöllfrtarttgen  9J?affe.  2Saffer  tMon  fein  uierfa« 
dt)c§  ©eivi<$t  «uf. 

§•  6- 
£)a§  faljfaure  ßffen. 

£>a§  faljftturc  @ifen  btlbet  jroet  S3erbinbungen, 
ndmlicb  al$£)n)bul  unb  aB£)n)b.  3)a3  faljfaure 
@tfen  ojcpbut  erf;dlt  man,  wenn  man  reine  (Sifen* 
fetlppdne  in  2  Sb-  ©aljfdure  ^unb  1  2b.  SBaffcr  auf- 
loft,  fo  baß  ein  fd&tvacber  ©dureuberfd&uß  in  ber  26* 
fung  bleibt  Sie  2Cuf(ofung  frpjtalliftrt  bei  madigem 
SSerbunjlen  in  grünen  rbombeebrifcbm  Safein,  welche 
im  SBaffer  fel)v  leidet  auf  losließ  finb  unb  febon  an 
bev  freien  Suft  jerfltepen.  (Sie  fcfymecfen  tintenartig 
berb,  febmeljen  in  ber  SBdrme  unb  begeben  auS  37 
Sb-  ©aljfdure,  36  Sb-  @ifeno]tpbtil  unb  27  £&. 
SSSaffer.  SBar  bingegen  bie  2tuflofung  gefdttigt,  fo 
febeibet  ftd)  an  ber  Suft  unb  bei  ber  geringffen  Södrme 
ein  Sbeil  be3  (Sifcne  als  Öjrpb  au3,  rooburd)  bie 
Äuft6fusg  getrübt  wirb,  jebod)  bureb  Siltriren  bie 
vorige  garbe  lieber  erhalt  unb  beim  2fbbampfen  fx\>* 
flatltjtrt 

£>bige  2fuflofung  auf  80°  33eaume  abgebampft, 
laßt  fieb  betrugen,  um  bind)  2(ufbrucfen  auf  man« 
ganbraune  336ben  (33itfres)  9?ojlge(b  ju  erzeugen. 

2)a3  faljfaure  <S t f c n o jtr t> t>  erbdlt  man  burd) 
JCuflöfung  be3  rotben  @ifenon;b§  in  ©aljfdure,  ober 
wenn  man  ber  2fuf(6fung  bes  faljfauren  SD.rpbulS  fo 
lange  ©alpeterfdure  ^ufe^t  /  bis  ftd)  feine  falpetrigen 
©dmpfe  mebr  entroicfeln,  wo  bas  SDjcpbul  in  £)n;b 
üerwanbelt  Horben  fet;n  wirb*  25iefe  bunfelrotbe  ober 
braune  gtöffigfett  ftyffaUtßrt  beim  2fbbampfen  nur 
ffbr  frf)wer  unb  jwar  in  gefd)oben  tafelförmigen  Ärp« 
fallen,  bie  an  ber  Suft  feucht  »erben  unb  beSbalb 
in  oerfcbloffenen  ©efdßen  bewahrt  werben  mufferu 
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©ic  flnb  im  SBaffer  leidet  lösbar,  fd&mecfen  tintens 
artig  unb  befielen  au§  35  Sf;.  ©Ifen  unb  65  2b» 
G>t;lor,  ober  48,77  Gnfenon;b  unb  51,23  ©aljfäure. 

£)a£  falpeterfai jfaure  (Sifen  credit  man, 
wenn  man  in  2  26.  ©aijfdure  unb  1  fflfy.  ©alpe; 
terfdure  (Sifen  bis  juv  Sättigung  auflöfi. 

£)a§  falgfaurc  Tupfer. 

35a§  faljfaure  Äupferojcpbtil  entfielt,  wenn 
man  Äupferfalje  mit  faljfaurem  3tnno,n)bul  gnfam* 
menbringt,  welcher  Sali  fid)  beim  ßeugbruef  *c.  oft 
ereignet 

2)a§  faljfaure  Äupferojn;b  fMt  man  auS 
fol)(enfaurem  Äupfer  unb  ©aljfduve,  ober  burd)2fufi 
lofung  be3  ÄupferS  in  ÄönigSrcaffer  bar.  £)a3  tot)* 
lenfaure  Äupfer  e\l)ält  man  buvcf)  9?ieberfd)(agcn  tu 
ner  2Utflofung  t)on  fd)rccfelfaurem  Tupfer  mit  foty* 
lenfaurem  Äolf.  ©er  S^tebevfd^tag  vriib  oft  mitSBaf« 
fer  auSgeroafd)en,  getroefnet  unb  in  Sa(jrdure  auf« 
Ueloji,  wobei  burd)  bie  @ntn>itfelung  ber  Äo&lcnfdure 
ün  fiarfe6  2f ufbraufen  flattftnbet  dampft  man  bie 
himmelblaue  Xuflöfung  ab,  jü  roirb  fte  fmaragbgum 
unb  fließt  in  ber  Ädlte  in  bellgrimen  fpteßigen  ÄU)* 
jMen  an,  bie  leicht  aufloelid)  unb  jevflicpiid)  ffnb. 
Diefe  Ärpjialle  enthalten  35  ?)roc.  SBaffer  unb  baben 
?inen  fc&arfen  metallartigen  ©efebmad  SBajJerfrei 
DÜrbe  bie  SBerbinbung  ai$  47  &f).  Äupfer  unb  53 
Ii).  Gtylor  belieben ;  man  braucht  in  ben  gabrifen  \t 
>affelbe  jebod)  nie  roafferfrei.  9)?an  roenbet  e3  in  ber 
Jeugbrutferei  tu  bei  Safelfaiben  unb  Sieferuagen  gegen 
)ie  Snbigofüpe  an* 
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§.  8. 

SBon  tem  falgfattren  SJtanganowb. 

£)a§  faljfaurc  Sflangan  credit  man  alS  Sieben* 
probuft  bei  ber  SSereitung  be§  ßt)lor3  auf  folgende 
llxt:  1  Sl).  SBraimjiein  unb  2  ££)♦  ©aljfdure  wer* 
ben  in  einen  Äötbett  gebraut,  in  beffen  Deffnung 
man  eine  auf  beiben  ©eitert  gebogene  ©laSvofcre  luft* 
btcf)t  Fittet  Sa§  fyierauS  fiel)  entbinbenbc  ßfylorgaS 
leitet  man  in  ÜBaffer  ober  eine  anbere  Slüffigfeit. 
SBenn  ftd)  Fein  ®a3  mefyr  entbmbet,  öffnet  man  ben 
Äolben,  fd&üttet  bie  barin  enthaltene  9J?a(fe  in  einen 
irbenen  ©ä)met$ttegel,  bampft  fte  jur  SErocfnijü  ab  unb 
erfyifet  fte  julcfct  fjtarf,  um  bie  überfällige  ^aljfdure 
gdnjltd)  ju  vertreiben.  £>iefe  ©aljmajje  wirb  gejlo* 
|en  unb  in  6  Steilen  fod&enbem  SBaffer  aufgetöff, 
bann  ftltrirt  man  bie  r6$ltd>e  glüfftgfett  ab  unb  be* 
\val)xt  fte  fo  auf  ober  bringt  fte  burd)  2(bbampfen 
jum  ÄrpjMiftren. 

£>ie3  $)robuFt  enthalt  jebo$  nod)  immer  etwaS 
@ifen,  bod&  fann  man  bieS  nieberfcfylagen,  fobalb  man 
bie  2(ufl6fung  mit  Xmmonfof  bel)anbelt,  wobei  baä 
SRanganopb  in  ber  2Cuflöfung  fcfywebenb  bleibt,  wen» 
bet  man  jebod)  ju  viel  2fmmoniaf  an,  fo  wirb  nod) 
ein  3Jlanganojtt)bul  mit  ntebergefc&lagen. 

©öS  faljfaure  SDiangcm  bea  ^anbelS  wirb  mei* 
jlenS  auf  bie  SÖBetfe  bargeftellt,  baß  man  ben  Siücf* 
jianb  von  ber  ßblorbereitung  mit  Äalf  fdtttgt,  bann 
jur  Sfyrupgconfijienj  abbampft  unb  eilalten  laßt. 
SSiSroetlen  wirb  ber  ©dureuberfcfyuß  aud)  mit  <2oba 
ober  9)otafd()e  gefdttigt.  Um  ju  erfahren,  ob  ba3 
faljfaure  SJfangan  faljfauren  kalt  enthalt,  ber  in 
mannen  gdtten  nact>ti;etttg  fepn  fann,  verfemt  man 
feine  ftltrirte  2fuflofung  mit  einer  26fung  von  fcfywe* 
felfaurem  Patron;  nad)  einiger  3eit  fefct  e3  in  bie* 
fem  Salle  fd&wefelfauren  Äall  ab.    Sie  reinen  Är^ 
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ftalle  enthalten  83  ffltanganojrpbul,  34  <3a)[jfdure  unb 
53  SBafTer. 

9J?an  bebtent  ffcf>  be§  fatjfaure«  SÖlanganS  juc 
£)arjle(fung  ber  fogenannten  S3ifire§  ober  ©oltbdrS 
unb  anbeten  ^übfe^er  2Robegrunbe. 

§.  9. 

SSon  bem  falgfauren  SlttecJftl&roityb. 

25a3  fa!jfaure£luecffi(ber,Öue(Jfiibcr(J)(ovtb,£luccfi 
fttbevfublunat,  Ä^fuWimaf,  ijt  ein  fyeftigeS  ©ift,  ba£ 
bei  bem  Siefewagebrucf  alS  ©cfyufcmittel  angeroenbet 
wirb»  33a  bie  Anfertigung  biefeS  Präparats  l)6rf)ß 
umjHnblid)  ifi,  fo  muß  man  bafrelbe  lieber  fertig  auä 
ben  d)emifd)en  fjfabrifen  bejiebea. 

@§  fommt  in  ben  *£>anbel  in  fcfyufielformtgen 
weifen  ©lüden,  febmeeft  fefyr  fd^arf  a|enb>  metaU 
Bfcb,  löji  ftd^  in  16  2t).  Faltern,  3  ftebenbent 
SBaffer  unb  2|  Faltern  SBeingeijt  auf;  mit  gleis 
d)en  Steilen  ©almiaF  jüfaihmen  gerieben  ijt  e§  in 
2  Steilen  SBaffer  loSlid).  (So  Frpjtatlifirt  in  glänjen* 
ben  fammetarttgen  Nabeln.  100  Sljlor  ftnb  barin 
mit  277,7  Öuecffitber  wvbunben. 

Sn  ©aljfaure  gelojl,  üerroenbet  man  biefeS  @a(j 
ju  Safelfarben  unb  löjl  ju  biefetn  3roed  in  1  s])fö, 
©aljfdure  ^  $>funb  gepulueiten  ©ublimat  in  ber 
Stiltt  auf. 

§.  10. 
SBon  bem  faljfauten  3in£* 

SDfan  jlellt  eS  auf  bie  Sßeife  bar,  bajj  man  fo 
tnel  gefornteS  3inf  nad)  unb  nad)  in  concerttrirtet 
©aljfdure  auflöjt,  als  biefe  auflofen  form.  Soft  ftd) 
fein  3inf  in  bev  Ädlte  mel)r  auf,  fo  fcftt  man  nod) 
einige  8otb  ju  unb  erwärmt  bie  'Äufiöfung.  2Mc 
llare  glfiffigfeit  üevbüunt  mau  mit  fo  mel  SBaffer, 
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t>ag  fte  42°  nad)  SBeaume'S  Tlrdometer  fyalt.  Wafy 
bem  Die  2(uflofung  ftltrirt  tft,  bampft  man  fte  in  ei* 
ncm  ©anbbab  ab,  wo  fid)  nacb  bem  (Srfalten  eine 
weipe,  fejie  unt)  fnjftaümtfche  SDfajfe  Don  fcfyarfem 
unb  unangenehmen  ©efcbmac?  bilbet.  ©iefeö  ®alj 
jtebt  bie  geudnigfeit  flarf  an,  muß  ba(;ev  in  wohl* 
üerfd)loffenen  ©efdßen  aufbewahrt  werben.  @3  be* 
ße^t  au$  46,8  2h.  ©aljfdure  unb  53,2  2h»  3inf> 
ojcpb,  SDfan  benu^t  biefeS  ©alj  bei  ben  SJeferoagen, 
wo  e£  ben  3wccf  bat,  geuchtigfett  au&  ber  ßuft  an* 
uijiehen  unb  bie  Sereinigung  be§  SRorbant  mit  bem 
Beuge  ju  erleichtern. 

83  i  er  t  et  Ärtifet. 
SSon  ben  efftgfauren  Balgen. 

SMefe  ©alje  entfielen  burch  bfc  Sierbtnbung  ber 
©fjtgfdure  mit  SWetallOjcpben. 

§.  1. 

$on  bem  efftgfauren  23lei. 

£>ie  (Sfftgfdure  bilbet  mit  bem  53leiojtt)b  ein  neu* 
tralee  @alj  unD  jwei  bafifche. 

£>a3  neutrale  eff igfaure  SSlcio^pb  (33IeU 
jucfer)  wirb  au§  S3(ctgldtte,  bie  man  in  einem  Ueber- 
fchup  t>on  bejlttlirtem  (äffig  mit  |>ilfe  ber  SBdrme  in 
bleiernen  Ueffeln  auf 16$,  bereitet;  man  bampft  btc  2tufl6- 
fung  ab,  worauf  fte  beim  7tbtv$len  gewöhnlich  in  weisen 
gldnjenben  Nabeln  anfrißt,  ©er  ©efd^matf  bes  ©aljeS 
i\t  fu-plicf)  imb  jufammenjiehenb;  e£  16(1  ftcf)  in  feinem 
gleichen  (gewicht  Söaffer  uon  40°  9t  auf  unb  be* 
fleht  aus  26,96  (Sfftgfdure,  58,71  SSleiojcpb,  14,33 
SBaffer, 

Siefen  ©alj  bient  üomchmlidh  jur  ^Bereitung  ber 
efftgfauren  Shonerbc,   oon  welcher  wir  foglcid)  reben 
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werben.  $hx  ffcJ>  wirb  e3  in  ber  Sdrberet  jur  2% 
dnberung  ber  garbenfdjeine  angewenbet. 

2>a  ber  im  £anbel  üorfommenbe  ffileijuder  md)t 
feiten  mit  efftgfaurem  Äalf  üerfdlfcf)t  i|l,  fo  wollen 
wir  folgenbc  t>on  S3ucf)ner  empfohlene  ^rufungSme* 
tbobe  mitteilen.  5D?an  (oft  baS  efftgfaure  £ölei  Doli* 
fldnbig  in  SBaffer  auf,  was  burd)  Sufafc  einiger  £ro* 
pfen  reiner  ©alpeterfdure  leidet  erfolgt,  unb  tröpfelt 
fo  lange  eine  2fufIofung  von  Sßetnfleinfdure  binetn, 
alS  nod)  ein  9?ieberfd)lag  entfielt  SMe  glüffigfeit 
wirb  bann  abftltrirt  unb  rul)ig  bingejWlt.  £Benn  ftc 
Äalf  enthalt,  fo  fegt  ftd)  biefer  nad)  24  ©tunben  in 
fleinen  ÄrpfiaUen  al£  weinfteinfaurer  Äalf  ab.  (Sine 
SSerunreinigung  burd)  efffgfaures  Äupferojrpb  entbeeft 
man  tf)ei(3  an  bem  bläulichen  garbeton,  tl;eil§  burd) 
2fmmoniaf  ober  blaufaures  (Sifenorpbulfalu 

2)a3  baftfd)  effigfaure  Sölei,  jrtit  jwet 
mal  fo  t)iel  SMeiorpb,  ai§  ba$  neutrale  ©atj,  ent; 
(lebt,  wenn  man  100  21;.  SSleijucfei  in  SBaffer  auf; 
loji  unb  mit  59,3  Stft.  S3leigldtte  fo  lange  fod)t,  btö 
legtere  gan^  aufgelofi  ift.  S3eim  ^bbampfen  erhalt 
man  baS  ©al^  al§  eine  weiße  in  SGBaffer  loSlidbe 
Ärufte, 

Hin  bafifefy  efftgfaureS  53lei,  mit  brei 
mal  fo  Diel  SSletojryb,  al§  ba§  neutrale  ©alj  etlt- 
bdlt,  wirb  gewonnen,  wenn  eine  ?tuflofung  uon  100 
3$.  SMeijucfer  mit  1 18i  S5leigldttc  bis  jur  gdtjjlU 
d)en  2fuflofung  gefocfyt  wirb.  £3etm  'Äbbampfcn  ber 
2(ufl6fung  fegt  ftd)  biefer  ©als  W  weißen  ^Mal- 
ten ab. 

Sn  ber  ßeugbrudevei  bebient  man  ftd)  biefer  ba? 
ff f efe  effigfauren  S3leion)b(6fungen  jt|m  Aöel;uf  ber 
Chromfarben ,  25amaftarbeiten  u.  f.  w. 

2)a3  bol^faur e  S5lei  wirb  au§ JBletgldtte  unb 
^oljefftg  bargefiellt;  e$  gibt  feine  Än;ftaüc,  fotibcni 
eine  braungefdrbte  SMaffe,  bie  wie  ©eife  geformt  im 
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$anbel  uorfommt.  3n  t>er  3ntgbrucferet  ?c.  benufct 
man  c3  ju  ben  SKorbanS  für  Slotfy,  SRovbore  u.  f.  xo., 
worauf  man  Fein  2Bci£  dfcen  will,  ©tefelben  gerod^ 
ren  vermöge  ber  barin  enthaltenen  emptyreumatifcfyen 
OeItl;ciIe  volle  unb  intenftoc  Sarben. 

§  2. 

ffion  ber  efftgfauren  S^onerbe* 

Sur  bie  Färbereien  unb  Srucfereien  bereitet  man 
bie  efftgfaurc  SEljonerbe  nie  im  reinen  3uftanbe,  fon* 
bern  ftetö  bur<$  3erfe£ung  t>on  2(laun  mit 
SBlei  juef  er,  inbem,  nad)  ber  Unterfinning  t>on 
&bti)lii\z  ©$ouc|  *),  bie  efftgfaure  Sljonevbe  in  ben 
SRovbanS  nicht  allein  ba£  wirffame  2fgen^  iji,  fon* 
bern  ber  Sbeil  be§  ÄlauneS,  welcher  berSBtrfung  I 
entgangen  \%  fid)  gdnjlid)  in  ein  baftfeh  fd>roefelfaiu 
reö  ©alj  üerwanbelt,  welches  bann  mit  ber  efftgfau; 
ren  Sfoonerbe  in  SBerbinbung  tritt,  unb  btefeS  iöop* 
pelfalj  in  ber  fauren  efftgfauren  Sfoonerbe  aufgeloji  I 
bleibt.  SBdbrenb  fid)  ferner  ein  Sbeil  ber  (Sfftgfdure 
beim  Srocfnen  ber  3?uge  verflüchtigt ,  Derbinbet  ftet) 
noch  ein  STbeil  ber  baburefy  frei  geworbenen  baftfrf)  ! 
efftgfauren  2l;onerbe  mit  bern  uberfd&ufftgeS3aft§  ent* 
ftäftenben  TiUmn]  unb  e3  fcheibet  ftd)  enblicb  beim 
durchnehmen  ber  Seuge  im  Äubmijlbabe  nodj  ein 
3fnt^etl  Sfftgfdure  ab,  rcobuvd)  bie  SSerbinbung  ber  ba* 
fffeben  Sbonerbenfalje  mit  bern  3euge  üollenbet  wirb* 
2fa§  biefem  ©runb  ijl  man  ber  9?otbwenbigfeit  einer 
üofljidnbigen  $erfe£ung  beS  2(laun$  überhoben,  inbem 
ber  unjerfefet  übrig  bleibenbe  fo  gut  al§  S5aft§  bientf 
wie  bie  reine  efftgfaure  Sfyonerbe,  fobalb  man  nur 
richtige  §3ert;dltmfje  ber  Materialien  angewenbet  hat, 

*)  Bulletin  de  la  ßoeiete  industrielle  de  Midiihausen. 
T.  I,  r>o.  5.  p.  277. 
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j.S3,  16  SBaffer,  4  2().  Tttaun,  beffen  <5<Sureuber* 
fd)uß  man  mit  T\  Patron  fätttgt,  unb  S  £f).  SBIeijucfer. 

Sie  effigfaure  Sbonerbe,  ober  ber  Sftorbant  für 
S¥otI> ,  wirb  in  ben  tterfcfyiebenen  gabrifen  auf  t>er> 
fcf>tebene  Hxt  bereitet*  SBenn  man,  nad)  2)tng(er,  in 
200  SKaaS  (400  Dfb.)  fod)enbem  SBaffer  100  f>fb. 
Waun,  10  9)ft>,  frpfMifüte  ©oba  unb  100  f)fb. 
SBIeijucfer  auflßff,  fo  jeigt  biefer  SJforbant  14°  33caumc. 
86ji  man  in  200  SRaaS  focbenbem  SSSaffer  100  $fb. 
Waun,  6  $fb.  fr^jlattijtrte  ©oba  unb  50  $fb.  SBleU 
njcfer  auf,  fo  enthalt  legerer  SJiorbant  nur  10° 
sBeaume. 

&3eibe  enthalten  faure  effigfaure  Sbonerbe,  ba* 
ftfcfy  fdbwefelfaure  £f)onerbe  in  (Sfftgfäure  aufgeloji, 
fd)wefelfaure3  Äali  unb  Patron.  2>r  erjle  9)?orbant 
trübt  ftd)  bei  54°  91.  unb  gelatinirt  bei  59°  St.  ©er 
jweite  trübt  ftd)  bei  64°  9?.  unb  cjelattnirt  bei  71°  3?. 
(gtn  SKorbant,  ber  mit  4  $fb.  SBaffer,  3$f&.  Älattn 
unb  3  *Pfunb  jSBletjucfer  bereitet  wirb,  wiegt  14° 
UBeöume  unb  trübt  ftd)  beim  Äodjen  ntcf)t. 

2Ule  effigfauren  Sbonrrbebeijen ,  welche  in  ber 
SBdrme  baftfd)  fd)wefe(faure  £(;onerbe  abfegen,  wer* 
ben  beim  (Srfalten  wieber  Flar;  btejenigen  aber,  welche 
erfi  nad)  längerer  3eit  einen  9?ieberfd)(ag  geben,  ih 
fen  ibn  beim  Umrubren  nid)t  wieber  auf,  felbjt  nid)t 
auf  3ufa£  t>on  (Sffigfäure. 

SDie  effigfaure  Sfjonerbe,  bie  man  bind)  &m 
fefcung  ber  fcfywefelfauren  2f)onerbe  (100  £1).)  mit 
SBIeijucfer  (115  St).)  erl;ält,  ^etd^net  ftd)  t>on  ber  ge* 
wobnlidben  baburd)  am>,  baß  fte  Feine  unjeifefcbare 
fcfywefeljaure  SSfyonerbe  unb  fein  fd)wefe(faure£  Äalt 
enthalt  3(üe  einfarbigen  ©runbe,  bie  mit  biefer 
SBeije  bargejtelft  werben,  erfd)etnen  lebhafter,  gleich 
formiger  unb  fatter,  als  bie  mit  ber  gewöhnlichen  cf- 
ftgfauren  S^onerbe  bargejMten* 
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Sie  efjtgfaure  SE^onevbc  oertritt-  in  einigen  gdl* 
len,  btc  wir  bemerken  werben,  bie  ©teile  beS  2(launS* 
©ie  wirb  aI3  Söeije,  vornehmlich  in  ber  Seinwanb* 
brucferei,  f alt ,  nämlich  bei  einer  Temperatur  ber  ZU 
mofphdre  von  15  bis  20  ©raben  beS  ShermometerS 
angewenbet, 

§.  3. 

föon  bem  efftgfauren  Äupfer  (frpfMtftrten  ©ränfpan)* 

2)en  bejlen  ©runfpan  liefert  SranFreicf),  wo  er 
in  ©renoble  imb  9J?ontpelIter  auf  folgenbe  SBeifc  be* 
reitet  wirb.  SOJan  legt  bünne  Kupferbleche  auf  SBein* 
trebern  unb  wenbet  fie  juweilen  um.  Sftach  Säcrlauf 
üon  5  bi6  6  Sßocfyen  ftnbet  man  fie  mit  einer  blau* 
liehen  pulverigen  SÖfafje  überwogen,  bie  man  mit  ei* 
nem  holjernen  Keffer  abfd&abt.  ©urefy  bie  ©dl;rung 
ber  Sßeintrebern  entfielt  (Siftgfdure,  bie  ft<$  mit  cu 
nem  Sbetl  beS  Kupferon;bS  vevbtnbet,  baS  ju  gleicher 
Seit  burd)  bie  Söirfung  ber  Suft  erzeugt  wirb.  2)a 
aber  bie  Quantität  beS  entwickelten  Qttfigß  nicht  ju* 
reicht,  um  baS  ganje  Äupferonjb  ju  fättigen,  fo  be* 
fleht  natürlich  bie  von  ben  Stechen  abgenommene 
SDfaffe  jebeSmal  auS  im  SBaffer  aufloSlichem  frpjtalli- 
firbaren  efftgfauren  Kupfer  unb  auS  Kupferojrpb,  baS 
ftch  nic&t  im  SBaffer  loji.  £)al)er  löfi  ftch  ber  ©um* 
fpan  niemals  völlig  im  SBaffer  auf. 

2tuS  bem  ©runfpan,  ber  auS  efftgfaurem  Kupfer 
unb  Kupferon;bl)pbrat  befielt,  bereitet  man  baS  hy* 
jMiftrte  efftgfaure  Kupfer,  inbem  man  ©ffigfäure 
baruber  gießt,  welche  mit  $tlfe  ber  SBdrme  baS  barin 
enthaltene  Kupferorpb  auflojt,  bann  bie  glöfftgfett  ab- 
bunjien  unb  erfalten  laßt. 

feie  Kipffalle  fchtepen  in  Sibomboebern  an,  bie 
anfangs  ganj  burchfidjtig  unb  fd)6n  grünlichblau  ge*  I 
färbt  ftnb|  an  ber  Suft  aber  leicht  verwittern,  nad) 
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unb  nad)  unburcfyfu$ttg  unb  etwa§  fc^rodrjttd^  wer* 
ben,  einen  fußlicfyen,  jufammenjtf&enben  ©ef<$macf 
haben,  unb  in  5  Steilen  ftebenbem  SBaffer  jt<$  auf* 
lofen. 

2)aS  efftgfaure  Tupfer  vrtrb  ju  ber  ßufammen* 
fe^ung  üieler  äöetjen  genommen  unb  bient  unter  an* 
beim,  gewtjfe  Farben  ju  änbenu  £)b  e£  gleid)  in 
allen  Sailen  burd)  ba$  fc&wefelfaure  Äupfer  erfefct 
werben  fann,  fo  jiefyt  man  e§  bod)  bemfelben  ttor, 
weil  e6  mehr  becft,  baS  beißt,  weil  e8  feine  S3afu>  ben 
verfct>tet)enen  (Stoffen  letzter  überlägt. 

SBeil  ber  ©rünfpan  oict  wohlfeiler  ift,  al§  ba£ 
frt>{TaUtfxvte  efftgfaure  Äupfer,  fo  bebienen  ftd)  bie  gär* 
ber  fajt  burcbgängtg  beS  erftei n ,  t>on  welchem  fie  ein 
SSiertbeil  ober  Shitttbeil  mehr  anroenben. 

tflad)  t).  Äurrer  erhält  man  bae>  efftgfaure  Äupfer 
am  woblfetljlen,  wenn  man  1  ^Pfunb  fnjftalliftrteS 
fcferoefelfaureS  Äupfer  in  2  Spfb.  beigem  SQBaffer  auf* 
lojt  unb  eine  26fung  t>on  1|  $fb.  frpjlaüifirtem  ef* 
ftgfauven  S3(ei  in  2|  $Pfb.  SSSaffer  zugießt,  bog  @an$e 
eine  halbe  ©tunbe  lang  gut  umrührt,  bann  24  ©tun* 
ben  ftcfyen  lagt  unb  bie  aus  efftgfaurem  Äupfer  be* 
jtebenbe  glüffigfeit  »on  bem  fcbwefelfauren  23lei  ab* 
filtrirt.  £)urcf)  2(bbampfen  ber  glüfftgfeit  erhält  man 
ba$  ©alj  in  Ärpjlallen. 

SSeibe  finb  fel;r  giftig:  man  muß  bcsbalb,  wenn 
man  ffe  pulüeriftrt,  bie  Slafe  unb  ben  ÜBunb  mit  ei* 
nem  Sucbe  üerwabren, 

§•  4. 

SSon  fcem  cfffgfauren  Gnfetu  (SDte  (Sifenbritye,  ober  bie 
ScfjttftQtorote«.) 

9Ran  unterfd&etbct  jwet  '2Crten  biefeS  ©aljeS, 
ba§  efftgfaure  @ifenon;bul,  unb  ba3  efftgfaure  @i* 
feno^t». 
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£>a§  erfte  erf)dlt  man,  trenn  man  ßfjlgfdure 
ober  (Sfftg  auf  reineS  @ifen  33.  ßifenbrebfpdne) 
Qtegt  unb  in  eine  gelinbe  Södrme  jMt  ^  25aS  SBafs 
fer  wirb  gerfefct,  eS  entwickelt  ftd^^gSiujje^toff  unb 
baS  on;bulivte  @ifen  löjl  ftd)  in  ber  ©dure  auf. 
£)iefeS  ©alj  ifät  Pfiffig,  l)at  einen  föjjlid&en  jufam* 
menjtefyenben  ©efcbmacf  unb  MxwmMt  ftd)  an  bei? 
£uft  fcfynell  in  baftfcbeS  efftgfaureS  (Sifeno^b,  roeld^eä 
in  $)ult>ergejialt  $u  ©oben  fallt,  unb  wenn  eS  trocfen 
geworben  ijl,  ftd)  nicbt  auflöji. 

2£uä  aus  ©tfetwitriol  unb  ©lei^ucfer  ober  efftg* 
faurem  Äalf  laßt  ftd)  biefe  @tfenbru^e  barfteüen* 
9J?an  fteSt  fo  in  jwei  Sagen  eine  weit  be||eve  (Stfen* 
brul)e  fyer,  al6  eS  nact)  voriger  SBeife  in  7  SBocfyen 
gefd)ief)t,  unb  erjeugt  bei  ber  £)arfMung  jugleic^ 
ein  brauchbares  83ieiweij3  als  Sftebenprobuft* 

SEftan  laßt  fein  gepulverte  fupferfreie  33leigldtte 
in  einen  fupferncn  Äeffel  bringen,  übergießt  biefelbe 
mit  fiarfem  (Sfftg  unb  erbiet  benfelben  bis  jum  Äo* 
d)en.  SBabrenb  beS  ÄocfyenS  wirb  fleißig  mit  einem 
boljernen  ©patel  umgerührt, 

SBenn  ber  @fftg  fo  Diel  S3lei  aufgeloft  f)at,  ba$ 
ein  in  benfelben  gehaltenes  £acfmuSpapier  nid)t  mefyr 
gerottet  wirb,  fo  wirb  bie  2(ufl6fung  t>on  ber  rücf* 
jiänbtgen  unaufgeloflen  ©lattc  abgegoffen. 

Sn  bie  abgegoffene  efftgfaure  SMetlofung  wirb 
nun  fo  lange  foblenfaureS  Gnfen  gebraut,  als  noef) 
ein  9lteberfd)tag  fcon  SMeifaif  erfolgt.  @S  fcerbinbet 
ftcfy  ndmlid)  unter  bem  Umrühren  bie  an  baS  33let 
gebunben  gewefene  (Sfftgfdure  mit  bem  (Sifen  unb  bie 
Äofytenfdure  beS  (SifenS  tritt  an  baS  S3lei  unb  bitbet 
mit  bemfelben  als  9iteberfcf)lag  ein  brauchbares  83leiweip. 

£)ie  aufgelojleS  (Stfen  entbaltenbe  (Sfftgfdure  wirb 
nun  t>on  bem  SBleiweiß  abgegoffen,  unb  bamit  ftc 
ftd)  ttollig  fdttigeu  fönne,  nod)  einmal  mit  Qfifenfpd« 
neu  gefönt. 
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X>a8  entjfanbenc  83Ietn>eiß  wirb  mit  SBaffer  aus* 
geroafcfcen. 

25ie  fo  verfertigte  Gifenbrfil;etjl  weit  t>orjüg[icf)er; 
alS  auf  anbere  SBeife  verfertigte,  unb  baS  gewonnene 
SBleiweiß  bejaf)tt  bie  Äojlen  ber  Verfertigung  reicfyltd}. 

@ö  laßt  ftd}  bei  btefer  9Äetl)obe,  bie  ©ifeneffigfaure 
barjujtellen,  feine  #oljfdure  anwenben,  fonbern  man 
muß  fiel)  eines  reinen  SffigS  bebienen.  ^oljfdure  wur* 
be,  wegen  beS  itjr  beigemifefeten  SfjeerS,  fd)dblid)  für 
bie  33enu(nmg  beS  33(eiweißeS  werben« 

Jpat  man  ßtfenbrube  auS  Sifen  unb  @fftg  bar* 
gefMt,  fo  wirb  man,  je  nad)  bem  ©rabc  ber  JDjtp« 
bation  beS  angeroanbten  ßnfen§,  eine  grünliche  ober 
fefemufeig  gelbliche  glüffigfeit  erhalten,  welche  ol)ne 
3utritt  ber  ßuft  blaßgrüne,  an  ber  tfuft  aber  gelb» 
braune  ÄnjjMe  bilbet,  welche  auS  80,93  21).  Sifen« 
orpbul,  45,30  St;,  (Sffigfdure  unb  23,77  Sl;f,  SBBaf* 
fer  beilegen. 

&a§  efpgfaure  @ifenon;b  erjeugt  jfup  immtttcfr 
tetbar,  wenn  f (eine ©tüden  reinem  ßifen,  Oberölfen« 
feilfpdne  in  einer  Sonne  mit  ©fjigfaure  ober  ©ffig 
übergoffen  unb  ber  ßuft  auSgefefct  werben.  SRan  laßt 
e$  8  Sage  fteben,  jiel)t  bann  tdglid)  nad)  SSerbdttniß 
ber  Quantität  1  bis  2  Äannen  oon  unten  baoon  ab 
unb  gießt  fte  wieber  oben  barauf.  9?ac&  Siertauf  üon 
3  2Bod)en  erhalt  man  eine  rotfylicfye  glüfjtgfeit,  bie 
einen  eigenen  ©erud)  bat  unb  an  bem  33eaumefd£)en 
Aräometer  5  bis  6  ©rabe  jeigt 

£>ie  auf  biefe  äöcife  angejiellte  Sonne  l;eißt  bie 
©d)w  arjtonne,  unb  bie  barin  enthaltene  Slufftg* 
feit  (Sif enbr übe 

ßinige  gdrber  fefeen  &u  bem  (Sifen  nod)  grien« 
rinbe,  woburd)  bie  glüfffgfeit  eine  fd&rodrjlic&e  garbe 
befommt.  S)ieS  fann  aber  ju  nichts  nü^en,  beim 
bie  £ot)e  biefer  Siinbc  toerbinbet  fid)  mit  bem  (Sifen, 
unb  biefe  Söerbinbung  fcfyeibet  fuß  aus  ber  glüfftgfeit  au3. 
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SBort&etl&aft  aber  ifj  eS  gewiß, -wenn  .man,  wie 
wir  bereite  im  fed)jlen  2frtiFeI  be£  britten  ÄapitelS 
gefagt  haben,  jiatt  ber  ©fffgfdurc  brenjlicbe  $%fdure 
anwenbet.  2)a  aber  biefe  Saure  an  bem  äßeaumea 
fchen  Aräometer  6  KS  7  ©rabe  jeigt,  fo  muß  fte, 
el)e  man  fte  über  baS  Sifen  gießt,  mit  2  big  3  Zt). 
Söaffer  tterbünnt  werben.  Sie  2Cuflöfung  ()at  natura 
lid)  ben  ©erud)  beS  #oljefftgS  unb  ntd)t  bie  rotbliche 
gavbe,  als  wenn  fte  mit  gewöhnlichem  @fftg  bereitet 
wäre,  fonbern  fteht  fcbwarj  auS,  $oljfdure  fann  je* 
bod)  nur  ju  ©ifenbrüben  angewenbet  werben,  welche 
bei  bunfeln  garben  als  33ei£e  bienen  follen. 

£)iefe  ßtfenbeifce  fcerbinbet  ftd)  in  allen  33erbdlt* 
niffen  mit  bem  äßaffer  unb  iji  in  ber  Färberei  t?on 
großem  Sftu^en.  SRan  barf  fte  aber  nicht  beiß  ans 
wenben,  fonbern  l;6d)jienS  in  bem  ©rabe  ber  SBdrme, 
welken  bie  friftf)  gemolfene  9)?ilcf)  fyat,  weil  fte  bei 
einem  fyotjern  ©rabe  ber  Temperatur  ftch  jerfefet. 

§.  5. 

SSon  bem  efftgfauren  £al!. 

35en  efftgfauren  Äalf  erbalt  man  leicht,  wenn 
man  foblenfauren  Äalf  mit  ©fpgfdure  fdttigt  unb  bie 
glüfftgfeit  gelinb  abbampft,  wo  baS  ©alj  in  feiben* 
gldnjenben  Nabeln  f rpfiallifirt ,  bie  an  ber  guft  Der* 
wittern  unb  ftch  leidet  in  SBaffer  löfen.  £)er  ©efcbmacf 
iji  bitter  unb  fd)wach  fduerlid)*  25er  im  #anbel  &or* 
fommenbe  efftgfaure  Äalf  bUbet  ein  gröbliches  dufter 
unb  enthalt  überfchüffigen  Äalf;  er  befiebt  aus  64,6 
2$.  efftgfaure  unb  35,4  Äalf.  3m  ©roßen 
jlellt  man  ibn  nach  Äreiftg  bar,  inbem  man  ncrift* 
cirten  $oljefjtg  in  Raffern,  bie  wegen  beS  (iarfen 
ÄufbraufenS  nur  halb  gefüllt  fepn  bfirfen ,  mit  fob* 
lenfaurem  Äalf  neutraltfirt.  SBenn  baS  Äufbraufen 
nachlaßt,  fe§t  man  nur  noch  nach  unb  nach  Äalf* 
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mi(cf)  $u  ,  bi§  bie  9?eutraItfat{on  erreicht  iji,  Sann 
laßt  man  baS  ©anje  ftcf)  fegen  unb  erhalt  au3  1000 
SPfunb  bejlillirtem  ^oljefftg  127^  ^>funD  fofrltttfau* 
ren  unb  24  $fb.  gebrannten  Äalf,  im  ©anjen  etwa 
198  $Pfb.  ftoljfaucrn  Äalf. 

©egenwdrtig  fommt  al3  Surrogat  be§  efftg* 
fauren  ÄatfeS  ,  I)oIj  faurer  ^  Äalf ,  im  #anbel 
t>or,  welcher  bisweilen  jur  ^Bereitung  üon  effigfaurer 
2l;oneibe  benufct  wirb»  Um  bamit  bie  SE&onerbebeifce 
barjuflerien  /  (oft  man  in  200  2Baa3  (400  $Pfunb) 
Sßaffer  100  $fb,  2tlaun  auf  unb  fluttet  bann  eine 
Äuflofung  Don  150  ^fb,  &oljfauremÄalf,  bie  12°  33eau* 
wo  5ci3t/  foinein,  rufyrt  gut  um  unb  (aßt  abfegen. 

§.  6. 

SSon  bem  effigfauren  Stuf* 

Gfftgfaure§  3in5  jieflt  man  auf  zweierlei  2(rt 
bar:  burd)  2üiflofung  be^o  metallifc&en  3inf»  in  ßfftg* 
fdure,  ober,  n>ä8  für  gärber  uovtl;etU;after  ift,  burd) 
gegenfeitige  Scrfe^ung  be3  fcf)wefe(fauien  3'inU  mit 
efftgfamem  S3let.  SOfan  lojt  4  Steile  fd)wefelfauve3 
ßinf  unb  11  Steile  efftgfaureS  33tei,  jebeS  befonberS, 
in  3  Steilen  SBaffer  auf,  fdbüttelt  beibe  2tuflofunqen 
tüchtig  burd)  einanber  unb  ftltrirt  ba§  flüffige  efffg* 
faure  3inf  ab;  barauf  laßt  man  baffclbe  frpjlatltjfr 
ren  unb  erhalt  ein  perlenmutterartigeS  $)robuft  oon 
bitter  metallifcfyem  ©efc&matf,  weld)e3  Im  SBaffer 
leicfyt  löölid),  aber  luftbeftdnbtg  ift  unb  auf  glül;enbeit 
Äoblen  mit  blauer  glamme  Derbrennt.  2)ic3  ©a(j 
befielt  au3  32,258  Steilen  gfft'gfdure,  27,096  ZI). 
3mf  unb  40,646  SBaffer, 

33on  bem  effigfauren  ^tuno^buL 

£)a3  efftgfaure  3inn,  ba3  als  SBeil^e  ju  listen 
Safelbrucffarben  benufct  wirb,  erl;dlt  man  burd)  3er- 
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fefcung  be§  fatjfauren  3mnS  mit  effigfaurem  5BlcL 
3u  tiefem  3we<fe  loft  man  in  40  $Pfimb  ftebenbem 
SBBaffcr  30  9)fo.  ©Icijucfer  (efftgfaureS  äBlei)  auf 
unb  fugt  18£  <Pfb.  Sinnfatj  baju,  rü&rt  %m  gut 
um  unb  lagt  eS  bann  3  —  4  Sage  ftd)  fe£en,  bie 
obenftefyenbe  $luffö)Eett  ift  efftgfaureö  Sinn,  wirb 
bef)utfam  abgezogen  unb  in  wofyloerfcfyloffenen  ©e* 
fdßen  aufbewahrt.  SftcdE)  beffer  aber  wirb  man  tfyun, 
baS  efftgfaure  3inn  erft  unmittelbar  üor  bem  ©e* 
brause  ju  eräugen,  ba  e§  ftc^>  leidet  an  ber  ßuft 
jerfefet. 

§.  8. 

a?ou  bem  efftöf^w^«  SKangan* 

9J?an  erhalt  e3  buvcö  SJewufc&ung  üon  4  SE&eu 
len  fd)wefelfauren  Mangan  mit  7  Steilen  effigfaurem 
SBlei,  wot>on  jebeS  befonberS  in  3  Steilen  SBaffer 
aufgclofl  worben;  man  fonbeit  hierauf  burd)  Sittviren 
ba3  pfiffige  efftgfaure  SÄangan  Don  bem  fcfywefelfaiu 
reu  Jölei  ab.  Süfau  benufct  eS  j^u  fogenannten  23t* 
jireS  ober  ©olibärS  unb  anbevn  SÄobefarben. 

fünfter  txtittl 
Sßon  ben  bafifcf}  fo|)(enfauren  (Saljem 

Sie  baftfd)  fotjlcnfauren  ©alje  ftnb  äkrbinbtm* 
gen  ber  Äo&lenfäuve  mit  ben  83afen. 

§.  1. 

SBon  bem  baftfef)  fo^Ienfaucen  Äalt  (Spotaföe). 

®tefe3  ©alj  ijl  in  ber  2Cfd^e  ber  me()r|ieft  ; 
SPfanjen,  üorne&mlid)  ber  Saume  enthalten.  Sßenn  ' 
man  Sßaffer  auf  btefelbe  gießt,  fo  loft  e$  ft<±>  auf., 
©eil)t  man  l;ernacf)  bie  glüffigfeit  burefy  ein  Sud) 1 
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unb  bunftet  fte  ab,  fo  erfjdlt  man  ba§  ©alj  im 
trocfenen  3uffonbe.  Sftan  g(üf)t  e$  bann,  um  eS 
von  ben  vom  ©afte  ber  ^)flan(^en  tyerrüfyrenben  fdr* 
benben  Steilen  reinigen.  2)iefe3  ©alj  nennt  man 
9)otafd)e.  (§3  ijt  aber  nidjt  rcineS  fo()(enfaure§ 
Äali,  fonbern  mit  anbem  ©atjen  unb  ©ubfianjen, 
mit  fcbroefelfaurem  unb  faljfaurem  Sali,  mit  Äod)* 
falA/  mit  Sfyonerbe,  mit  Äiefelerbe,  mit  ©d)n)efel* 
falt,  mit  ©ifens  unb  9)?angan;£)n;b ,  mit  Äofyle,  mit 
©anb  unb  anbern  ttnreinigfeiten  mel;r  ober  weniger 
vermifd)t. 

Sag  reine  ba\tf<S)  Fof)lenfaure  Äali  if!  weiß:  bie 
fduflicbe  ^3otafc{)e  aber  tft  balb  weiß,  balb  grau, 
balb  rotfyltd)  ober  btdulicb,  je  nad)bem  fte  mit  bie* 
fen.  ober  jenen  fremben  ©ub|lan$en  verunreinigt  i|T. 
©ie  bat  einen  fcfyarfen,  $un>eUen  brennenben  unb 
ä&enbcn  ©efcbmacf  unb  färbt  ben  iüeücbenfvrup  grun. 
©ie  jiefyt  auS  ber  Suft  bie  geud)tigfeit  an  unb 
lofl  ftd)  in  eine  bicfe  gluffigfeit  auf,  weldje  man 
fonfl  SBeinfteinol  nannte.  2(udE)  bie  So&letifdu« 
ber  8uft  fd&lucft  fte  ein,  mit  ber  fte  ftd)  immer  mebr 
fdttigt,  woburd)  fte  ifyxi  2Cel^Praft  verliert.  ©ie  ijt 
im  Sßaffer  feljr  auflöeli#  unb  bebarf  bei  ber  gewofyn; 
liefen  Temperatur  nur  jwet  2(;eile  beffelben  ju  tyrer 
Völligen  2luflöfung. 

2)ie  ruffifd)e  unb  bie  amerifanifebe  ^Potafdfoe 
unb  bie  fogenannte  ^Perlafcf)e  ftnb  bie  brauebbarften 
in  aßen  Äünften  unb  befonberö  in  ber  gdrberei,  xotit 
fte  mefcr  als  anbere  von  fremben  ©ubflanjcn  gcrei-- 
nigt  ftnb. 

3un>eilen  l;at  man  notfyig,  ber  ^Potafd)e,  um  fte 
dfcenb  ju  macben,  bie  Äoblenfdure,  mit  welcher  fte 
verbunben  ift,  ju  cntjie&en.  Siefen  3*vecf  erreicht 
man  am  bejlen  burd)  folgenbeS  SSerfa&ien: 

SRan  nimmt  4  Steile  gebrannten  Äalf,  10 
Steile  gute  ?>otafd&e  unb  70  2l;eile  reine»  SiJaffer. 
®d;aitpla£  6.  ffib.  4.  irufr.  9 
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W\t  einem  Steife  bc6  2ßaffev5  lofcM  man  ben  Salf, 
mit  bem  anbem  loft  man  bie  *Potafd)e  auf.  Sann 
mifebt  man  beibcS  jufammen,  focht  eS  2  ober  3  Wu 
nuten,  tdfjt  eS  erfalten  ,  fefct  fo  mel  SB  a  ff  er  baju, 
alS  bind)  baS  Äocfeen  tterbunftet  ift,  rührt  alles  um 
ter  einanber,  unb  Idpt  eS  bann  riifcfg  flehen.  $er* 
nad)  gießt  man  baS  Älare  batjon  ab  unb  bewabvt  eS 
in  einem  wol)l  t>erfcbIofj>nen  ©efdß  jum  ©ebraud) 
auf.  @S  bat f  bie  Stift  nicht  hineinbringen,  fertjl 
jieht  bie  glüfffgfeit  wieber  tte  Äol;lenfäure  an,  bie 
ihr  ber  %lf  entzogen  bat  unb  verliert  babuve^  i 
wieber  ihre  2Cefcfraft,  waS  man  fogleid)  barauS  er; 
fennen  fann ,  wenn  baS  Äalfwafjer  ihre  £)urd>fid); 
tigfeit  trübt. 

©te  öarf  aber  aud)  feinen  Ueberfdut$  an  Äalf  j 
enthalten,  ber  auf  bie  SSaumrrotlenfafern  nachteilig  i 
roivfen  würbe :  baS  Seiten  ber  ©egenroart  bcS  über*  | 
fd)üfffgen  ÄalfS  ifl  eine  buvch  hinjugetropfelte  sPot* 
afcfeenauflöfung  entftebenbe  Saibling.    3n  ben 
bereien  unb  Saufereien  fommt  bloS  baS  reine  fob*  I 
lenfaure  Äalt  irt  Ttnwenbung,  welches  68,2  Äaliunbj 
31,8  Äohlenfäure  enthalt,  nicht  aber  baS  boppelt  Pol)* 
lenfaure  Äali,  welches  eine  SSerbinbung  t>on  boppelt 
fo  t>tel  Äoblenfdure  mit  Äali  enthalt. 

©je  ^otafebe  wirb  [)auptfdd)ltd)  jum  ^Bleichen 
ber  SBaumwolle  unb  ju  ben  33et£en  in  ben  Sürfifd)* 
rothfdrbereien  benu^t. 

Sa  e§  fowobl  für  bie  ^Preiebeflimmung  bef 
9)jtafd&e,  alS  aud)  für  bie  richtige  Ausführung  ber 
Operationen,  welchen  fte  twwenbet  wirb,  \)on 
2Bid)tigFeit  ifl,  ben  ©rab  ihrer  ©tärfe  ober  ben  ©e; 
halt  an  2Ufalt  bejiimmen  ju  fonnen,  fo  bat  man 
ein  baju  eingerichtetes  Snfirument,  baS  Alfalimeter,, 
erfunben,  baS  wir  furj  befchreiben  wollen.  @S  be* 
jlel;t  auS  einer  10  —  14  Soll  langen  unb  f  3oll 
weiten  ©laSrotyre,  bie  unten  verfd&tofieu  unb  mit  tu 
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nem  gußgefiell  t>erfe^en  ift,  oben  an  ber  SKünbung 
ober  einen  fleinen  #uSguß  l)at.  2fußen  tjf  bie  Siö&re 
ber  Sange  nad)  in  100  Steile  ober  ©abe  einge* 
tl)eilt,  Don  benen  ber  Sluflpunft  oben,  ber  ©rab  100 
unten  am  $u$e  eingefcfynitten  ijl.  £)er  9faum  jwi« 
fd^en  jwei  folgen  2bei(jhicf)en  ober  jeber  ©rab  faßt 
genau  bae>  Volumen  eines  falben  ©rammet  ober  ei* 
ne£  falben  SEaufenbt&eilö  eines?  JHterS  2Baj]er.  £)ie 
^robeflüfftgfeit  befielt  au£  reinem  Sßafjer  unb  bem 
ibreö  ©ewidjtS  an  Scfywefelfduve  t>on  66 
©raD  (1,845  fpecififcbeS  ©ewid)t),  welcfte  gluffi'g* 
fetten  man  buvd^  Umiübren  unb  Ümfd)ütteln  gehörig 
vereinigt  unb  in  einer  woblocrflopften  ©la£flafd)e 
aufbewahrt.  Seber  ©rab  beS  2tlfalimetcr8  faßt  5 
SDectgramme  oon  biefer  SProbcflüfftgfeit,  in  welcher 
Ctuantitdt  genau  5  Gentigramme  concentrirter  ©eftroe« 
felfäure  enthalten  ftnb.  ^Jim  wiegt  man  10  ©ramme 
t>on  ber  ^u  prufenben  ^ptafefre  ab,  gießt  £  ober  £ 
eineS  falben  ©eciliter  SBaffer  baruber  unb  rubrt 
4  —  5mal  wdfyrenb  einer  ©runbe  mit  einem  gldfer* 
nen  ©tdbefeen  um,  jebeSmal  wenigfienS  \  Sßinute 
lang,  bann  gießt  man  bie  86fung  in  bas>  l)albe  25e* 
Ritter,  füllt  e3  mit  Söaffer  unb  fegt  nod)  ein  fyalbeS 
©eciliter  reines  SEaffer  }U,  SBenn  ftcf)  nad)  einiger 
Seit  ein  leidster  ?iieberfd)Iag  gebilbet  l)at,  fo  gießt 
man  bie  ßofung  Dorftcfytig  ab  unb  fuÜtbaS  fjalbe 
25eciliter  genau  bamit  an.  2(u3  bem  bis  ju  bem 
9tollpunft  mit  ber  ^robeftöffigfeit  gefülltem  %\W\* 
meter  gießt  man  nun  einige  Kröpfen  in  bie  tyoU 
afdjenlofung ,  worauf  ein  Äufbraufen  enthebt,  ba§ 
man  burd)  Umrühren  beforbert.  2luf  biefe  2£rt  gießt 
man  nad)  unb  naef)  immer  mefyr  ju,  bis  40  ©rab 
Don  ber  ^robeflüfftgfeit  tterwenbet^  worben  ftnb, 
bann  bringt  man  baS  ©tabuen,  mit  welchem  mau 
umgerührt  fyat,  auf  einen  Sropfen  33eild)enfyrup,  ber 
grün  gefärbt  wirb,  wenn  baö  *2£lfaii  nod)  ntd)t  t?oU- 
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fommen  gefattigt  ift,  worauf  man  nod)  ein  wenig 
t>on  ber  ^robeflüfftgfeit  jufefet,  bis  bei  ber  SBteber* 
Jolling  beS  S3evfud)§  ber  33eifd)enft;rup  fajl  un&cran« 
bevt  bleibt*  SBtrb  er  votb,  fo  t)at  man  ju  Diel 
s3>robeflüfftgfeit  angewenbet  unb  muß  beefyalb  bic 
ganje  SDpevatton  nod)  einmal  wieberl)olen»  Sft  er 
fd&ivad^  rotbtid?,  was  gewöhnlich  ber  gatt  fc\)n  roirb, 
fo  ftet)t  man  am  tflfalimeter  nad),  wie  Diel  ©rate 
^robeflüjfigt'eit  man  üerwenbet  bat,  unb  ^iebt  für  bic 
iUerfdjüffige  ©dure,  welche  bic  v6tl)lirf>e  gärluwg 
be»  SfyrupS  bewirft  bat,  einen  ©rab  ab.  3)1  j.  JB. 
bie  glufftgfeit  bt3  jum  51.  ©rab  auegegoffeu  vom 
ben,  fo  nimmt  man  50  ©rab  an,  b*  \\\  100  £bci(e 
ber  geprüften  $Potafd)e  enthalten  fo  \>\d  reines  3(fe 
fali,  "a(3  burd)  50  Surfte  vöd&tDcfelfdure  t>on  66  ©rab 
nad)  83eaume  gefattigt  werben* 

Seecroijilleö,  ber  (Srfmber  biefeS  Snjirument?, 
gibt  fofgenbe  ßigebniffe  feiner  Prüfung  bec  t>erfd)ie* 
benen  ^otafd^nforten  an: 

^unbertt^etle  Jflfaln 
2fmertfantfd&e  ^otafche  Don  ber  efs 

ften  ©orte  enthalt  60  —  63 

2Ce£enbe  amerifanifd)e  ^otafche  in 

rotblichen  Waffen,  crjle  ©orte  .  60  —  63 
2tmeri?anifd)e  *perlafd)e,  jweite  ©orte  50  —  55 
2lc§enbe  amertfanifche  spotafd&e,  in 

graulichen  Staffen  50  —  55 

SBeige  rufftfebe  52  —  58 

2Bei£e  ©anjiger  45  —  52 

SSlaue  45  —  52 

dlaä)  Sarcet  gibt  bie2(fche  be6  auf  ben  gerben 
Derbrannten  ijpoIjtS  fofgenbe  alfaltmetiifct)e  3iefultate. 

Tlfc^e  Don  frifebem  #ofje  8| 

2ff$e  Don  geflößtem  £olje   *    .    *    ♦    *  4]. 

sprec&tl,  ber  ©iveftor  beS  pofyfecbnifd)en  Sujift 
tut§  ju  SBten,  bat  ba§  2((falimcter  ^erbefferf /  fo 
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bag  btc  ©rabe  beffclben  unmittelbar  ben  nm-Kidben 
©et)alt  ber  ^otafdje  an  reinem  2£lPalt  angeben,  ofyne 
bog  e$  einer  [Rechnung  bebarf.  Sie  Sichre  t ft  cbeiu 
falfö  in  100  ©rabe  abgeheilt,  aber  bie  ©röße  ber 
©rabe  ift  wiflfüfyrlicfc,  nur  muffen  fte  alle  genau  bie 
gleiche  ©röjüe  l;aben.  $?an  füllt  bie  5K6l)re  etwa 
gu  |  mit  reinem  SBaffer  unb  tröpfelt  fangfam  104 
©ran  ©djroefelfaure  t>on  66  ©rab  nad)  ffieaume 
binein,  bann  gießt  man  fo  öiel  SBaffer  nad},  baß 
biefe  ^robeflüfftgfeit  bis  an  ben  Siuttpunft  reicht. 
S3on  ber  $)otafci)e  lojl  man  auf  bie  oben  angegebene 
2Crt  100  ©ran  in  SBaffer  auf  unb  Wxf&fyü  wie  bei 
bem  2(lfalimeter  t>on  SDeßcroijitteS.  Seber  Stellung?* 
firid^  ber  Siöfjre  entfpric&t  genau  einem  sProcent  reis 
nem  2(lfali,  benn  100  ©ran  reineS  roafferfrcieS  Äali 
erforbern  104  ©ran  ©cfjwefelfdure  Don  66  ©rab  ju 
\\)xcx  Sättigung. 

33ei  ber  bebeutenben  SBicfytigFcit  beS  ©egenfian* 
be§  bei  üerfc&icbcnen  Operationen  ber  Färberei  unb 
S3leid)fitnft  founen  wir  unS  nicfyt  enthalten,  unfern 
£efem  einen  2Cuffafc  über  bie  Prüfung  ber  im  #ar\t 
bei  Dorfommenben  9)otafc$e  Don  ©at;  2uffac,  ben 
bie  Sßiener  3ai)rbüd)er  beS  polptechnifcben  SnjlituS 
in  ibrem  15.  S3anbe  äufi  bem  39.  £8be.  ber  Annales 
de  Chimie  et  de  Phys.  geliefert  l;abeu,  im 
juge  mitjutl)eilen. 

Sie  Prüfung  ber  im  $anbel  dorfommenben 
$otafd)e  bat  bie  #u3mittelung  ber  nnrflid)en  unb 
nufcbaren  SKenge  be3  barin  enthaltenen  Älfali  jum 
3wecfe.  9Ran  fann  biefe  Söfcnge  nad)  $)funben  oon 
reinem  Äali  in  1  Sent.  ^Jotafc^c  ober  aueb  nad)  aU 
falimetrifcfcen  ©raben  fdjafeen.  SBir  werben  beibc 
9)?ctt)oben  angeben,  aber  bie  erjle  ift  bie  uorjuglt-cfeere^ 
weil  fie  mein*  in  Ucberetnjlimmimg  iff  mit  bem  atl^ 
gemeinen  ©ebraucfye,  bie  SÄaffe  ber  Äorpev  burd) 
ifyx  ©en>icf)t  auSjubrücfen.     SS3ir  nennen  im  2£Uge; 
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meinen  ©ewi$t§l)altigfeit   eineS  Wall  bie  %njal)l 
t>on  $)funben  nu^barer  SKaterie,  welche  ein  ßentner  i 
biefeö  2Ilfali8  enthalt«    Um  fte  ju  trimmen,  nimmt  ; 
man  einerfeitö  eine  gewifje  Spenge  ©dure,  welche 
man  in  lOOÄ^etlc  ttjeilt,  unb  anbererfeitS  eine  SKenge 
Ultalif  welche,  wenn  bajjelbe  rein  wäre,  hinreichen 
würbe,  genau  bie  100  SE().  ©dure  ju  neutraliftren.  i 
Die  2Cnja&l  uon  ©durethetlen ,   welche  jur  S^eutralt-  1 
fation  eineg  unreinen  2Clf alt  erfordert  wirb,    bvücft  I 
feie  ©eroic^tt)altigfeit  beffelben  auS.    Sie  Statur  unb  j 
©tdrfe  bei  ©dure,  welche  man  51t  liefern  33ehufe 
anwenbet,  fdjeint  ganj  unb  gar  willkürlich  ju  fepn;  | 
ba  aber  t>on  ©escroijtlleS  einmal  eine  mit  SBaffer 
Derbünnte  ©chwefelfduie,  welche  100  ©rammen  con*  j 
centrfrte  ©cfcwefclfdure  im  Siter  enthalt,  al3  $)robe* 
fdure  eingeführt  würbe,    fo  ijt  e§  jwecfmdßig,  bie* 
felbe  beizubehalten.     ^)ierju  bejlimmt  nod)  bie  33e* 
trad)tung,  ba§  bie  ©chwefelfdure  t)on  allen  ©duren, 
bie  man  jur  Prüfung  ber  ^>otafdje  nehmen  fonnte, 
biejenige  ift,   welche  am  fichtbarjlen  auf  bas  jur 
^Beurteilung  ber  Sättigung  angewenbete  Sacfinuö* 
papier  wirft, 

SBie  ©eScrotjtlleS ,  nehmen  wir  jur  ©dureein* 
heit  5  ©rammen  concentriite  ©chwefelfdure ,  fo  mit 
SBafier  gemifcht,  baß  fte  ben  SRaum  tton  100  falben 
ßubifeentimeterS  ober  \  Sirer  einnehmen.  Statt  aber 
nach  feinem  Seifpiele  5  ©rammen  $otafd)e  ju  neh*  I 
men,  wenben  wir  nur  4,807  ©rammen  an,  weil  bie§ 
bie  Spenge  \>on  ganj  reinem,  dljenben  (auch  wa fim 
freien)  Äali  ijt,  welche  bie  5  ©rammen  ©chwefelfdure 
genau  neutraliftren  würbe;  bemjufolge  wirb  irgenb 
eiue  |)otatötj  *>on  welcher  man  4,807  ©rammen  jur 
Untersuchung  nimmt,  im  Qentner  eben  fo  Diel  *Pfunb 
an  reinem  Äali  enthalten ,  als  fte  $unbertei  ber  1 
©dure  neutraliftrt,  unb  jene  ^)funbejat)l  wtib  ba§ 
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öuebrutfen,  roa§  \vh  naä)  bem  £)bigen  tf>rc  ®e\v\ct)U 
baltigfeit  nennen. 

2)ie  Prüfung  ber  *Potafd)e  fcf)emt  f)ternad^  fet)r 
leicht  ju  fepn,  unb  e3  fommt,  um  ffc  au5jufuf)ren, 
nur  Darauf  an,  fid)  bequemer  Snjirumcnte  unb  einer 
guten  Söerfabrungsart  ju  bebienen.  ©ie  bellest  1) 
in  ber  ^Bereitung  unb  2lbmefjung  ber  ^3robe=  ober 
Kprmalfdure;  2)  in  ber  ^Bereitung  beS  sJ3otafct)en- 
mujlerS;  3;  in  ber  2)arjWlung  ein  Hl  farbigen  9fnis 
gen£,  mittel)!  beffen  man  ben  $>unft  ber  Neutralität 
beim  3ufa£e  ber  ©dure  jum  JCifali  erfennt;  4)  in 
bem  SSerfabren  bei  ber  SWeutraliftrung  felbfi.  2Bir 
werben  biefe  Operationen  nad)  etnanber  befebreiben. 

1)  ^Bereitung  unb  %  bmeffung  ber  Nor* 
malfdure.  25ie  concentrtrtefle  beftiüivte  ©cbvuefel; 
fdnre,  roeld)e  wir  baben  erhalten  fönnen,  beflißt  ein 
fpecififd&eS  ©eroidbt  «  1,8427  bei  tm  Temperatur 
t>on  12°  3?.;  100  ©rammen  biefer  ©dure  nehmen 
folglich  ben  JRatim  üon  54,268  ÄubifcentimctcrS  ein. 
25iefe  ©dure  entbdlt  ein  wenig  mel)r  criö  ein  23er* 
bdltniptbeil  (TÜom  ober  93ftfd)ungegeftud)t)  SBaffer, 
aber  ber  Ueberfcbuß  i|l  febr  gering  unb  fann  l)ier 
pernacbldffigt  werben.  Um  100  ©rammen  ©d)me; 
felfdure  ab^umeffen,  nimmt  man  eine  gldferne  Äu? 
gel  ,  mit  roelcber  ein  etira  3  hinten  weiter ,  funer 
JpalZ  Derbunbcn  iß  unb  weldbe  bt§  511  einem  ring? 
formigen  Streife  an  biefem  $cdft  54/268  Äubifceiu 
timeterS  Snbalt  bat  (bei  einer  Temperatur  Don  12° 
St.),  füllt  fte  mitteljl  eines  fleinen  Srid)fcr$  mit  ©dv.rc; 
felfdure,  fo  ^war,  cap  ber  tief  fte  SPnnft  bev  f.  um; 
men  IDbevfldcbe,  welche  bte  ©dure  in  bem  i&ulff  btla 
bet,  ben  envdbnten  ringförmigen  ©trieb  berührt. 
9Jimmt  man  biefe  Arbeit  bei  +  12°  9?,  öbr,  fo  bat 
man  genau  ein  ©ewid)t  toon  100  ©rammen  ber 
©dure.  5Ö?an  gelangt  febr  leicht  babin,  bie  Tibmefc 
fung  mit  ber  gehörigen  ©rf)drfe  511  bcwevfjlelligcn, 
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hibem  man  ffcfy  einer  2fvt  t>on  2ropff)eber,  ndmlid) 
eines  ©faSrobrcbcnS  bedient,  welcf)e3  am  untern  @nbe 
in  eine  feine,  aber  nod)  offne  ©pi£e  gebogen  tft  Sil 
e$  not&ig,  etroaS  bauen  au§  ber  Äuge!  l;erau§  ju 
mfymm,  fo  taud)t  man  bie  ©pike  biefeS  Snjfru* 
mentg  hinein,  oerfe&ltejjt  bann  bie  obere  SDerfnung 
burä)  Auflegen  bes  befeuchteten  BeigefmgerS  unb  jiet)t 
ba3  9?6bvc^en ,  fammt  ber  aufgeftiegenen  Saure,  fyer* 
au§.  9J?it  gleichem  SSortbeile  fann  man  ftd)  eine§ 
jufammengcroüten  ©tücfcfyenS  26f$papier  bebienen, 
roelcbe§  man  mit  bem  (Snbe  in  bie  (Saure  tautyu 
9J?ittelj?  be3  betriebenen  Keinen  £ropfl;eber3  ©aure 
in  bie  Äugel  ju  füllen,  ift  eben  fo  lei<J;t.  SBenn  man 
e§  £>or$tef;t,  bie  ©aure  ju  wagen,  fo  wirb  auef) 
bann  bie  Äugel  ju  groger  (Erleichterung  bienen.  SJfan 
tragt  fte  oorlauftg,  füllt  fte  naf?e  bis  an  ben  ©triel) 
mit  ©aure  unb  tragt,  wa3  nodj  auf  100  ©rammen 
abgebt,  auf  bie  obige  Hxt  naef). 

£>a£  ©ewicf)t  ber  ©dbwefelfdure,  fcerglid£)en  mit 
bem  SSolumen,  welcf)e£  fte  bei  ber  Temperatur  Don 
12°  9f.  l;aben  fall,  wirb  anzeigen,  ob  bie  ©aure 
geborig  concentrirt  2Sdre  fie  e£  nirf)t,  fo  mußte 
man  fte  auS  einer  Keinen,  ju  f  bamit  angefüllten 
9?etorte,  in  welche  man  ein  9>aar  ©tüc?$en  ^latina* 
braf)t  legt,  befitlliren,  b\$  wentgftenS  ber  inerte  Zt)c\l 
übergewogen  ijl,  unb  ben  SRucfjtanb  in  einer  Slaf<$e 
mit  eingeriebenem  ©topfei  jum  ©ebraudb  aufbewal)* 
ren.  —  (S3emerfung.  @§  ift  für  $>erfouen,  welche 
mit  d)emifd?en  Operationen  nicf)t  vertraut  finb,  febwer, 
bie  concentvirte  ©d)rocfe[|aure  felbft  ju  bereiren.  6$ 
würbe  il;nen  leichter  fallen,  ben  ©efyalt  ber  Normal* 
fdure  mittel)!  Fol;lenfauven  Patrons  ober  reiner  tyoU 
afd)e  ßuSftnbtg  51t  mac^e.u  2(ber  aud)  bierju  finb 
nod)  einige  «öanbgviffe  n6r!)ig.  Um  bie3  ;u  e.fparen, 
tterfauft  ßollarbeau ,  cl;emal.  3ogling  ber  poh)ted)nu 
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frf>en  Schule  ju  $ari3  (Rue  de  la  CerisaioNr.  3) 

glafd&en,  welche  gerabe  t>ie  erforberüdje  Spenge  Don 
100  ©rammen  concentvtrter  ©d&roefelfdure  ent&alteii 
9}?an  fmbet  bei  tym  ben  ganjen  atfaltmetvtf^en 
Apparat.) 

Sßenn  man  folcf)ergej?alt  ftc^>  100  ©rammen 
concentrtrtc  ©c&wefelfdure  i>erfd£)afft  |at,  fo  bereitet 
man  Die  ^robefdure  ober  Sftormalfdure  auf  folgende 
Ärt.  SWan  nimmt  eine  glafc^e,  wc(d)e  bis  ju  einem 
3ei$en  am  #alfe  genau  1  giter  Sn^alt  bat,  ober  1 
Kilogramm  rctneS  SBaffer  faffet,  unb  gießt  fie  ofjnge* 
fdbr  balb  Doli  bejiiUirteS  SBaffer,  gftan  gießt  bann 
bie  100  ©rammen  ©c^wefelfdure  au3  ber  Äugel 
langfam  hinein ,  wobei  man  ba3  SBaffer  in  fc&ncffe 
freifenbe  Bewegung  fe&t,  fputjlt  bie  Äugel  mehrmals 
mit  SSaffer  au»,  weld)e6  man  ebenfalls  in  bie  glafcfte 
fließt,  füUt  ledere  cnbltd)  nafce  bis  jum  Seieben  mit 
2Baffer  an  unb  xüljxt  mtttelft  eines  ©laSftabeS  um. 
SBenn  bie  ÜJitfd&ung  wieber  falt  geworben  ijl,  jiebt 
man  ben  9iü()rjlab  heraus,  inbem  man  baS  untere 
@nbe  beffelben  an  ben  Sianb  beS  glafdjenfoalfeö  legt, 
bamit  bie  an&ängenbe  ©dure  letzter  abfliegen  fann, 
füllt  mittel)}  emeS  ©laSrobrcbenS  nod)  fo  üiel  SBajfer 
naef),  baß  bie  §lafd&e,  wenn  man  baS  2fuge  in 
gleidbe  $6l;e  mit  bem  Setzen  am  £alfe  l)ält,  gerabe 
bis  jum  Beiden  Doli  erfc&eint,  unb  xtifyxt  oon  neuem 
um.  Sic  ^Bereitung  ber  Sformalfdurc  ift  nun 
Dollenbet. 

SMefeS  »erfahren,  bie  Sftormalfdure  ju  bereiten, 
ijl  fel;r  einfad)  unb  bequem;  man  Fann  aber  aud), 
wenn  man  will,  baS  SBaffer  wagen,  ftatt  eS  ju 
meffen.  @3  ifl  l)inreid)enb,  100  ©rammen  concen* 
trirte  ©djwefelfdure  mit  962,09  ©rammen  SBaffet 
*u  mtfdjen,  in  einer  §fafd)e,  beren  Snbalt  ctwaS 
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über  1  2iter  betragt  unb  beren  ©eroic&t  befannt  ijl*). 
SRan  gießt  fte  ofyngefdbr  ju  |  mit  Sßaffer  soll, 
xütyxt  um,  erganjt  nad)  bem  (Srfalten  ba3  ©eroicfyt, 
t>on  962,09  ©rammen,  welches  ba3  SBaffer  baben 
fall,  rüt)rt  t>on  neuem  um,  unb  bie  Dformalfaure  tjl 
fertig»  £>ie  2üwffung  ber  Slormalfaure  gefepiebt 
fefer  genau  mittel)!  eine§  in  f}albe  Äubifcentimeter 
geteilten  ©efdßes,  in  welchem  bemnaef)  100  Steile 
ober  ©rabe  5  ©rammen  concentrirter  ©cfjroefelfaure 
DorjMen.  £>ie£  ©efdß  ijl  ein  cplinbrifcfjeS  ©la3* 
xo\)xf  tton  beffen  S3oben  ein  enges  d\bt)x$m ,  fjart 
an  ber  2(ußenfeite  anliegenb,  emporfteigt.  £>a3  obere 
@nbe  btefeS  SRo^vd^cne  ifi  fcbnabelartig,  etrcaS  berabs 
gebogen  unb  feine  SJJünbung  mit  etivaS  Saig  ober 
2ßa$3  beffritf)en,  bamit  bie  Satire  bei  ber  Neigung 
beS  ©efdgeS  nur  tropfenweiö  abfließt,  2)?an  füllt 
baS  ©efdß  bis  etn>as>  über  ben  oberften,  mit  Q  be* 
jeidjneten  ^)unft  ber  ©cale  mit  ber  9£ormalfaure 
an  unb  (aßt  v>on  biefer  bann  fo  oiel  bureb  bq$  3?öbr* 
c^en  abtropfen,  bis  fte  nunmehr  genau  auf  jenem 
fünfte  jlefyt*  £)a  alle  Sropfen  als  gleich  groß  an* 
genommen  werben  Fonnen,  fo  gebt  e3  an,  jeben  ©rab  ; 
ber  Scale  noeb  in  fo  oiel  Steile  ein^utbetlen,  al§  er 
Kröpfen  entt)dlt.  5D?an  roirb  j.  33.  ftnben,  baß  nac£)  , 
83erfd)iebenbeit  ber  ©roße  beä  ©cfynabelS  6  —  IQ  j 
Sropfen  einen  ©rab  au^mad^em 

.2)  Vorbereitung  ber  j u  unterfucf)enben 
9)otafd)e.  ift  oben  gefagt  Horben,  baß  ju* 
^eutraJiftrung  ber  al3  Sdureneinl;eit  angenommenen 


*)  3)tefe  Sailen  ftnb  fo  befttmmt,  baf ,  wenn  bei  ber 
Temperatur  sott  12  0  unt)  bei  t)em  33arometerftanfce  t>on  I 
0/76  9J?etre6  operirt  n?irt>,  man  genau  J  00  ©rammen  ^c^me-  j 
felfäure  im  ßtter  bat,  of)tte  einer  Gsorrectton  wegen  ber  Stift  i 
ju  bewürfen,  ^m  leeren  «Räume  muffe  man  auf  I00@ram;  ! 
raea  Satire  962,635  ©rammen  SBaffer  nehmen. 
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5  ©rammen  concentrtrter  ©cfywefelfdure  4,807  ©ram; 
men  t)on  reinem  dienten  £ali  erfovt>erlidö  fint> ;  t>er 
©el;alt  einer  ?>otafd)e,  t>on  welker  4,807  ©rammen 
jene  ganje  SDfenge  von  5  ©rammen  ©dure  jur  9?eus 
traltftrung  notfyig  bdtten,  würbe  bafyer  100  9)roceut 
fepn,  b.  b,  fie  würbe  im  Zentner  100  $Pfb.  dfcenbeS 
Äali  enthalten. 

SBenn  man  ftd)  bei  Prüfung  einer  9)otaf#e 
barauf  befd^ränft,  nur  4,807  ©rammen  berfelben  ju 
nehmen  unD  wenn  man  nid)t  mit  fefyr  feinen  SBagen 
Dcrfeften  wäre,  fo  würbe  man  ficfyerlicb  einen  gebiet 
im  SBdgen  begeben,  3)a  feiner  bie  fduflic^e  ^)otafc^e 
feiten  in  il)rer  gan5en  SWaffe  gleichartig  ift  fo  würbe 
ein  fo  fleineS  SÜfufter  nie  ein  bem  ^Pfunbgebalte  ftcb 
genug  anndbernbeS  9?efu(tat  geben.  Snblicb  würbe 
man,  faUS  bie  f>tjO&e  oerunglücfte,  genötigt,  alle 
83orbereitungöarbeiten  Don  neuem  anzufangen  unb 
alfo  Seit  ju  verlieren. 

Um  biefe  9?ad)tt)eite  |ll  uermeiben,  nimmt  man 
ein  lOmal  größeres  ©ewid)t  9)otafd)e  ober  48,07 
©rammen,  weld)eS  man  auS  mehreren  t>on  toerfc&ie* 
benen  ©teilen  ber  SOfaffe  genommenen  SDZuflern  ju* 
fammenfefet,  unb  toft  biefe  Quantität  in  äöaffer  auf, 
fo  jwar,  baß  bie  tfuflpfung  einen  JBaum  t>on  .J  Stter 
ober  500  ÄubifcentimeterS  einnimmt,  ber  jebnte  Sbeil 
bieroon  wirb  bie  erforberlicfyen  4,807  ©rammen  tyoU 
afd)e  enthalten. 

3ur  bequemen  Anfertigung  ber  9)otafdbenauf(6* 
fung  bebient  man  ftd)  eineS  GpltnberglafeS  mit  einem 
§uße,  weld)eS  bis  ju  einem  ringförmigen  ©triebe 
genau  ^  ?iter  faßt  unb  beim  ©ebraud)  auf  einem 
borijontalen  Sifcfye  fteben  muß,  Sßan  wirft  bie 
48,07  ©rammen  ^otafd^e  in  baS  ©laS,  fd)üttet  2Baf* 
fer  barauf,  jebod)  nur  fo  biel;  baß  eS  ganj  bis  an 
ben  ©trict)  reicht,   rüfyrt  mit  einem  ©lasjlabe  um 


unb  gieftt  biefen  trieber  l)?rau$,  wenn  bie  2Cuf(6fung 
fcollenbet  ijt.  Sann  ergdnjt  man  burd)  3utropfeln 
ben  Sxaum  eine§  falben  ßitcrS,  reellen  bie  glüfftg* 
fett  einnehmen  foll,  unb  rüf)rt  lieber  um.  3u  be* 
werfen  ijt,  ba£  wenn  ba3  4  ßitre  genau  soll  ijf, 
bte  horizontale  §ldd)e  ber  2tuflofung  unb  ntd)t  ber 
ringsum  emporgejliegene  Sianb  ben  ©triefy  am  ©lafe 
erreichen  muß,  wenn  bas>  2£uge  in  gleicher  £ol)e  mit 
jener  §ldd)e  pdb  beftnbet 

23on  btefer  ^>otafd&enaufl6furtg  nimmt  man  ben 
je^nten  £l)eil  mittel^  eines  SropftjeberS ,  ber  bis  ju 
einem  ©trichgrabe  50  ÄubifcenttmeterS  faßt.,  £)iefe§ 
Snjtrument  befielt  wie  gero6f)nltc^  auS  einem  ©laS* 
rot)re,  welches  gegen  ba3  ßnbe  ju  in  eine  Äugel  ober 
einen  furjen  ßplinber  erweitert  unb  ganj  unten  in 
eine  feine,  aber  nod)  offene  ©pt|e  ausgesogen  ijt* 
Um  e§  anzufüllen,  taucht  man  e3  bt6  über  ben  an 
feiner  9J6t)re  beftnblidjen  Strich  in  bte  2luftofuna 
ein,  ober  wa§  beffer  ijt,  jicfyt  bie  gtüffigfeit  burd} 
©äugen  am  obern  @nbe  bavin  empor,  wdl;renb  bloS 
bie  untere  ©pi£e  eingetaucht  ift,  bann  legt  man 
fcf)nell  ben  weber  ju  troefnen  noch  51t  naffen  3eig^ 
ftnger  auf  bie  obere  Seffnung  unb  laßt,  wa$  ju  t>tel 
ijt,  f)erau6flic£en ,  inbem  man  baS  untere  @nbe  an 
ben  9?anb  beS  ©lafeS  brüeft,  bamit  auch  ber  le^te 
Kröpfen,  welker  fonft  fangen  bleiben  würbe,  ab* 
rinnt.  hierauf  leert  man  ben  ^eber  in  ein  ©la§ 
auS,  welkes  ofyngefdbr  3^  Soll  weit  unb  5£  3^11 
l)odb  tft  unb  worin  bie  9^eutraliftrung  ber  ^otafc^e 
vorgenommen  wirb. 

Sßenn  ber  erbige  S3obenfa£,  welcher  bei  ber 
#uf(6fung  ber  *Potafche  entfielt,  fel)r  unbeträchtlich 
ijt,  fo  fann  man  ol}ne  merf  liehe  geiler  annehmen, 
baß  ba£  ?8olumen  ber  ^uj-lofung  nicht  burd)  benfei; 
ben  verdnbert  wirb,  wenn  er  aber  etwa6  grop  ijt, 
fo  fann  e3  nicht  erlaubt  fevm,  il)n  in  ber  2(ufl6fung 
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ju  laffen,  fonbern  er  muß  bur#  gtltriren  abgefonbert 
werben.  9flan  übergießt  in  btefem  galle  bie  48,07 
©rammen  ^>otafd&e  nur  mit  £  ßttre  SBajJer,  nimmt, 
wenn  bie  2fufl6fung  gefd&el;en  ift,  bie  glüfftgfett  tefife 
telfl  be6  Stropf&eberS  ab  unb  gtept  fte  auf  ein  fteineS 
9)apierft(ter,  weldjeä  in  einem  Srid&ter  über  ba3  oben 
erwähnte  £  ßttre  entl;altenbe  GplinberglaS  gefegt  ijr. 
SBenn  fte  l)ter  ganj  buvcfygelaufen  ift,  fpült  man 
ba3  ©efdß,  worin  bie  ^Potafd)e  aufgegoffen  worben, 
au6  unb  läßt  aud)  biefe  SBafc&wäfler  burcf)  ba£  $iU 
trum  gel)en.  ©obalb  ba3  £  llitre  soll  ijt,  nimmt 
man  bät  Siltrum  Dom  @(afc  weg,  rül;rt  um,  unb  bic 
^otafcfyenauflofung  ijl  fertig. 

5)  33  er  ei  tun  g  be$  farbigen  9ieagen3. 
£>a3  SÖlittef,  beffen  man  ftd)  bebient,  um  ben  ©dt* 
tigung^ujlanb  ber  ©dure  ju  beurteilen,  ijl  bie  2acf* 
muötinftur,  bie  man  wie  gewobnlid)  bereitet,  inbem 
man  bau  gepuloerte  £acfmu§  mit  SBaffet  fod)t.  35iefe 
SinEtur  fann  aud)  falt  bereitet  werben,  ijl  aber  bann 
weniger  gefärbt.  2D?an  verfertigt  nur  wenig  batmn 
auf  einmal,  weil  fte  felbfl  in  wfd)loj|cnen  ©efdpen 
natf)  einigen  2öod)en  üerbirbt. 

SRan  bebient  ft'd)  als  SftägenB  tftfttö  ber  £a<f* 
mustinftur  im  flüffigen  Bujlanfot,  tfeilä  be3  bamit 
gefärbten  Rapiers,  bei  beffen  Verfertigung  man  auf 
folgenbe  SBetfe  ju  äßerfe  gebt:  SWan  nimmt  33iief* 
papier  ober  anbereS  gut  geleimtes  Rapier  unb  be< 
(treidle  e§  mittel)!  be£  SPinfelS  auf  einer  ©eite  mit 
fefmuätinftur.  Sßenn  bie  blaue  gavbe ,  welche  e3 
bierburd)  ereilt,  nad)  bem  SErocfnen  ju  blaß  würbe, 
fo  mußte  man  ba§  33e|irei<#en  wieberfyolen.  2>iefeS 
Rapier  jerfcfyneibet  man  bann  in  ©treifen  twn  ofyn* 
gefdljr  i  3olI  33reite.  SBir  werben  cS  blaueS 
muSpapier  nennen.  Sie  garbe  beS  £acfmtl§  wirb 
burd)  Älfalien  unb  neutrale  Äorper  nid&t  »eränbert, 
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ober  fie  wirb  fc&on  burd)  eine  fefer  fleine  Spenge 
freier  (Säure  rot!)  gemacht. 

(Sie  jeigt  folglid)  ben  2lugenbli<f  an,  wo  eine 
fllfaltfcbe  glufftgfeit  burd)  eine  (Saure  neutraltftrt  ift, 
benn  fie  bleibt  blau,  fo  lange  nod)  ein  wenig  freted 
mteix  in  ber  glüffigfeit  iff,  unb  üerwanbelt  ftd)  in 
eine  rotblicbe  garbe,  gleich  jener  ber  Bwiebelfcbale, 
wenn  bie  (Saure  in  einem  fefyr  geringen  Ueberfd)ufj 
l>orl;anben  ift. 

£a§  SacfmuS  !ann  aud)  bienen,  um  bie  ©e* 
genwart  eines  TLlfati  anjujeigen«  Q£$  reicht  bin,  baß 
man  ba§  blaue  Cacfmuspapier  burd)  SBaffer  jiebt, 
in  welcbeS  man  2  bis  3  tropfen  (Saure  gegeben 
bat  @6  wirb  baburdb  rotb  unb  erbdlt  feine  blaue 
garbe  burd)  eine  febr  fleine  SERaffe  'Kitali  wieber. 
SBir  nennen  biefeS  SJeagenS  rotfyeS  SacfmuS* 
papter.  (Sine  glüffigfeit  alfo,  ^  welche  baS  blaue 
SacfmuSpapier  rottet,  ift  fauer,  eine  folc&e,  welcbe  i 
baS  rotbe  Rapier  blauet,  i|l  alfalifd),  unb  bie  beibe 
nid)t  Derdnbert,  ijl  neutral. 

4)  SJteutraltfirung  ber  $otafd)enauf* 
lofung  burd)  bie  9f  ormalfdure.  SJJan  nimmt 
baS  fd)on  erwäbnte  3.^  3oll  weite,  5\  Soll  \)ol)C 
©laS,  gibt  in  baffelbe  einen  Sropfbeber  Doli,  b.  b. 
50  Äubifcentimeter  ber  nad)  obiger  Änweifung  bereit 
teten  $otafd)enaufl6fung.  Streng  genommen  füllte 
man  ben  Sropfbeber  mit  ein  wenig  SBaffer  auSn 
fptibten,  um  bie  in  bemfelben  bangen  gebliebene  ge* 
ringe  SDienge  ber  ^otafd&enauflofung  weg  ju  nef)- 
men,  aber  man  fann  biefe  Arbeit  ol)ne  merflid)e 
gebier  üernacbldfftgen ,  wenn  man  baS  Snjirument 
wot)l  abtropfen  lagt  unb,  inbem  man  feine  ©pifce  an 
bie  SBanb  beS  ©lafeS  brütft,  bineinbldßt,  um  bie  leg; 
ten  ^Intbeile  ber  glüffigfeit  bei auszutreiben.  25antt 
fegt  man  berfetben  fo  t>ieC  Sacfmustinfeur  ju,  bap 
fie  eine  beutlicfye  blaue  garbe  jeigt,  unb  l;dlt  baö 
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©laS  über  ein  SSlatt  roeigeS  Rapier,  um  bie  garbe* 
wanberung  beffer  unterfcfteiben  ju  formen.  9hm 
nimmt  man  ba3 ,  mit  ber  Stormalfäure  angefüllte, 
in  100  Sfteile  getbeilte  SWaasgefdg ,  welches  oben 
befeftmiert  roorben  tji,  in  bie  eine  $anb,  rodftrenb 
man  ba£  ®lae>  mit  ber  s))otafcftenaufl6fung  in  ber 
anbevn  fyalt,  unb  gießt  naeft  unb  nad)  bie  Saure  in 
bie  alfalifcfte  §lüfffgfeit,  roelcfte  man  bureft  freist 
förmiges?  unb  £erfcftn)ingen  be£  ©lafeS  immer 
in  SSevoegung  erftdtt.  £>ie  blaue  garbe  be3  ?arfmuS 
dnbert  fic£>  nieftt  fogteteft,  trenn  aber  gegen  H  be§ 
ÄlfaliS  neutraliftrt  ftnb,  fo  gebt  ffe  bureft  bie  au$ 
ber  $)otafcfte  abgeriebene  Äol)lenfdure  in  SBeinrotft 
über.  Söon  jefct  an  muß  man  auf  feiner  $ut  fepn, 
um  ben  ?)unft  ber  gänjlicften  9hutralifation  nieftt  ju 
überfeftreiten.  SBenn  bie  Saure  beim  hineinfallen 
in  bie  Xuflöfung  fein  ftörbareS  Staufen  meftr  erregt 
unb  nur  ein  feftwaeftes  'Äuffdcftumen  bewirft,  fo  barf 
man  nieftt  meftr  alö  2  Kröpfen  auf  einmal  jiigiepen, 
unb  naeft  jebem  neuen  3ufafj  maebt  man  mit  einem 
in  bie  §lüffigfeit  getauften  ©(aeftabe  einen  ©trieft 
auf  baß  blaue  SatfmuSpapier,  ©obalb  ber  tyuntt 
ber  Neutralität  einmal  überfd)ritten  tjf,  fo  gebt  bie 
SBcinfarbe  ber  glüfftgfrtt  in  baß  9iotft  ber  ßroiebel* 
fdjalen  über,  unb  ber  ©trieft  auf  bem  £adfmu§papicr 
erfefteint  rotft,  obne  biefe  garbe  lieber  in  üeilieren. 
Um  aber  genau  ben  *Punft  ber  Sftcutralifation  ju  tri 
Mitteln,  fegt  man  neeft  ein-  ober  jneimal  2  Sropfen 
(voelcfte  53.  \  ©rab  be£  3)?aasgefaße§  üorfMen) 
ju  i  liefet  an  ber  ©cale  biefes  ©efdßes  bie  Änjaftl 
ber  üerbraueftten  ©duretl;eile  unb  jtefyt  *)  üon  biefer 


*)  £>k  ttrfad)c  NefeS  2Cbgte^cn§  liegt(  bann,  baß  eine 
Spenge  ton  fcbwefelfaurcm  «ftali ,  ungefähr  gleieb  jener, 
toetebe  fiel)  bei  ber  SReutralifation  einer  guten  f  otafcfye  bil* 
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fo  Diele  SBiertel  +  1  ab,  aI8  man  rotf;  gebliebene 
©triebe  auf  bem  Sacfmuspapter  ftat.  £>ie  bleibende 
3al;l  trieft  beit  ©ebalt  ber  *Potafdbe  au$.  9J?an 
fann  ju  größerer  ©td)erf)ett  ben  33erfud£)  nod)  einmal 
wieberl;olen,  wa§  mit  wenig  Sei^erluft  t>erbunben 
ijf,  weil  man  bis  auf  1  —  2  #unbertl)eite  (ober 
©rabe  be§  SKaaSgefapes)  bie  jur  Neutralifation  er* 
forberlidbe  ©duremenge  unbeforgt  jugießen  fann* 

2Sir  muffen  nod)  einmal  auf  bie  Skrdnberung 
ber  garbe  jurücffommen ,  welche  bie  2acfmu5tinftur 
in  ber  2£uf(6fung  bei  ber  ^feutralifation  erleibet,  weit 
fte  einen  nü£lid)en  Sötnf  über  bie  Äaupijitdt  ber 
untersten  ^otafc£)e  geben  fann.  9J?an  fann  3 
galle  unterfd&eiben :  2)a3  Äali  iji  entweber  ganj 
dfcenb,  ober  mit  Äohlenfäure  neutralifirt  (einfach 
fol;lenfaure3  Äali),  ober  enblidj  mit  Äofylenfdure 
überfdttigt  (boppelt  foljIcnfaureS  Äali).  Sm  erjlen 
galle  t>erdnbert  ffc§i  bie  garbe  beS  gacfmuS  nur  ju 
(Snbe  ber  Neutralisation,  e§>  gefyt  au$  bem  Sälaum 
in  ba3  9vott)e  ber  Snnebelfcfyalen  über.  Sm  ^weiten 
galle  bleibt,  wenn  baS  Äali  ofcngefä&r  in  bem  40fad)eti 
fetne§  ©ewicf)t3  SBafferS  oertl)eilt  iji,  bie  ivotylen* 
fdure,  üorauSgcfefct,  baß  man  ©orge  tragt,  gut  um- 
jurül)ren,  bis  jur  Neutraliftrung  i)on  etwa  be3 
Äali,  gdnjlid)  in  ber  2tufl6fung;  bei  biefem  fünfte 
fangt  ba6  2(uffd)dumen  an,  fet)r  lebhaft  ju  werben, 
bie  blaue  garbe  beS  SacfmuS  aber  wirb  weinroty 
imb  bleibt  fo,  bi§  fte  im  2lugenblicfe  ber  gdnjlidjen 
Neutralität  bem  erwähnten  3wiebelfd)alenrotf)  9>la& 
mad)t  Sm  britten  galle  (beim  boppeltfol)lenfauren 
Äali)  wirb  bie  Sacfmueiinftur  naefy  bem  3ufafce  beS 


bet,  fcte  SBtrfung  ber  freien  Sartre  auf  ba§  ßatfmu&paptec 
»er^ogert  3rcet  Kröpfen  rotten  e6  ntdjt,  imb  bie  Sfteactton 
tji  erjt  beim  britten  bemerkbar. 
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erjien  3wanjtgt^etI8  ber  ©dure  f#on  weinrotb  unb 
bleibt  fo,  bt'3  ber  3?eutraItfatton§pun!t  Übertritten  tjt. 

dlaö)  biefen  Beobachtungen  wirb  man  awtä&e* 
rungSweife  ben  ©rab  bet  Äaufftjitdt  einer  ^Potafcfye 
befiimmen  unb  bie  SDfenge  be3  gebrannten  Äalfö  re* 
gultren  fonnen ,  welker  notbig  ijf,  um  fte  ganj 
a^enb  ju  machen.  SBenn  5.  33.  bie  blaue  SacfmuS* 
färbe  crjl  in  bem  2(ugenblicfe  ftc|  ^ur  weinrotfyen  um* 
wanbelte,  wo  bee>  Äalt  neutraliftrt  fmb,  fo  würbe 
bte£  ein  33ewei3  fepn,  baß  bie  9)otafdje  ungefdbr  bie 
#älfte  ifyreS  ©erotd^te^  t>on  äfcenbem  Äalt  enthielte 
unb  bie  ^  anbere  #älfte  au3  einfach  fof)lenfaurem 
Äali  bejldnbe. 

Um  auöjumitteln,  bi§  $u  welchem  ©rabe  ba3 
auf  bem  betriebenen  SBege  erhaltene  Sltfultat  üott 
ber  UnterfudE)ung  ber  ^otafebe  genau  t>erfajUi<$  fep, 
würbe  eine  SjDotafd&e,  beien  ©efyatt  burd)  anbere  fefyt 
genaue  Littel  ju  0,484  gefunben  war,  burd)  S^eu* 
tralifation  mit  ©cf)wefelfdure  geprüft*  £>a£  SRefuItat 
war  0,488,  alfo  um  4  Saufenbt&etfe  großer,  al§  bet 
wirfliebe  ©el;alt  Sie  ©enauigfeit  ber  5D?etl)obe  tff 
bemnad)  fo  groß,  als  man  nur  wunfd&en  fann. 

Untermietung  ber  2(fcbe,  Sie  2£f<^e  fann 
alS  33eifpiel  einer  an  2(lfali  febr  armen,  bagegen 
aber  t>tet  erbige  Steile  entbaltenben  SWaterie  btenem 
Um  ficf)  tton  ibrem  ©ebalt  in  Äenntnijj  ju  fe^en, 
fod)t  man  48,07  ©rammen  H\<fyt  10  Minuten  lang 
mit  ol;ngefdt;r  l  Stter  Söajfer*),  jiefot  bie  Slufftgs 
feit  mitteilt  be$  Eropf&eberS  ab,  ftltrirt  fte,  EoQt 


*)  Sßollte  man  bie  2ffdje  nur  mit  Faltern  Söaffer  aus« 
1  gießen,  fo  würbe  man  rttdjt  atfeä  barm  beftnbltcfye  italt  et* 
galten*  'tffrfje,  welche  fatt  ausgesogen  tutr  1,2  $)roccnt 
©e^alt  zeigte,  würbe,  fjeifl  befjanbelt,  mefjr  alö  bopyelt  fo 
reid)  gefunben,  namlicb  2,6  $5rocent. 

©djauplafc  6,  23b*  4.  Xujfl.  10 
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bie  2ff<$e  jum  jweitenmal  mit  jwet  Sropftjebern  i^otl 
SBaffer  auS,  ftltiirt  wieber  unb  nimmt  enblid)  bicö 
'2lucfod)en  unb  Sutten  ber  2Cufl5fung  jum  brüten* 
male  vor*  SBenn  bie  vereinigte  glufftgfeit  erfaltet 
ift,  ergdnjt  man  it)re  SDfenge  bis  ju  ^  £itre,  inbem 
man  etwas  falteS  Sßaffer  auf  bie  fcbon  Smal  aus* 
gezogene  Afd)e  gießt  unb  eS  ebenfalls-  ftltrtrt.  2)a$ 
weitere  SSerfa^ren  iji  jenem  bei  ber  sJ)atfung  ber 
s))otafcbe  gleid),  mit  ber  2fuSnaf)me,  baß  man,  weil  bie 
2tfd)e  fefyr  wenig  rei<#  an  Äali  iji,  boppelt  fo  viel 
von  ber  Äuflofung  anwenbet  unb  mit  ber  ©duve 
neutraliftrt.  Sie  $älfte  beS  gefunbenen  ©el;alte$ 
gibt  bann  ben  wahren  @efyalt« 

Unterfuef)ung  einer  ^  o  t  a  f  d)  e  n  a  u  f  1 6  * 
fung.  Angenommen,  man  ^abe  eine  Äuflofung  von 
SPotafc&e  unb  verlange  ju  wiffen,  wie  viel  abfolut 
reines  Äali  fte  im  Sitre  enthalt,  fo  nimmt  man  ba* 
von  einen  Sropfbeber  voll  (50  Äubifcentimetre)  ober 
^V)  ßttvc  unb  neutraliftrt  biefe  SDienge  mit  ber  Sftor* 
malfdure  nad)  bem  angezeigten  SBerfaforen.  9Kan  ftn< 
bet  j.  33.,  baß  ber  ©e^alt  0,34  iji,  fo  jeigt  bieS  an, 
baß  bie  Äuflofung  4,807  ©rammen  x  0,34  =  1,634 
©rammen  reines  Äali  in  jebem  20  Sbeit  eineS  ßttreä 
enthalt,  waS  32  ©rammen  auf  1  ßitre  ober  3,266 
Kilogrammen  für  1  ^cctolitre  mad)t. 

Unter fuc&ung  beS  f$  wefelfauren  Äa* 
li'S.  3n  einigen  gabrifationeproceffen,  namentlich  in 
ber  Salpeters  unb  2flaunfteberei,  fann  man  bas  Äali 
butd)  fcf)tvefelfaureS  Äali  erfefcen.  (SS  ereignet  ftd) 
ferner  juweilen,  baß  bie  spotafefce  bebeutenbe  ÜKengen 
von  fcfywefelfaurem  Äali  enthalt,  eS  fann  bafyer  von 
Stufen  fepn,  bie  Quantität  beffelben  im  2ttre  ju 
bejiimmen. 

£)a3  jwecfmdßigjle  SReagenS,  weldbeS  man  ju 
biefem  Sxved  anwenben  fann,  iji  baS  ß&loibavium 
(fa'ljfauret  23arpt).   £)ieö  Salj  fcfyldgt  bie  ©ctywfelsj 


fdure  beö  fcf)wefelfauren  ÄaliS  in  einem  weißlid)  un* 
aufloSItcben  ^utoer  nieber,  <  unb  au3  ber  SJienge, 
weldbe  man  baoon  jur  t>oÜjfdnbigen  JdUung  anwen* 
ben  muß,  fann  man  genau  ben  ©efyalt  be3  fd&roefeU 
fauren  Äati'3,  b.  f).  bie  5D?enge  be3  barin  beftnbtic^eri 
Jtali'S  bejfrmmen.  25er  ©ang,  welchen  man  gerbet 
befolgt,  tft  ber  ndmlicfye,  weiset  oben  für  bte  Unter» 
fucfyung  ber  ^Potafcbe  üorgejeicfjnet  würbe.  SÖfan  be* 
reite  alfo  eine  2fuf(6fung  t>on  6l)(orbarium  (fa(j* 
faurem  Sarpt)  in  SBaffer,  welche  Don  foldber  S3e* 
febaffenbeit  ift,  baß  fte  buref)  ein  gleiches  SSotumen 
Der  sJtormalfdure  ooüftdnbig  jerfe^t  wirb,  fflle  2fn* 
$abt  t)on  ©raben  ober  Sbeilen  be£  9)?aa3gefdße$, 
treidle  man  ju  biefer  2(ufl6fung  üerwenben  muß, 
im  4,807  ©rammen  ©c&roefelfdure  ju  jerlegen,  wirb 
)en  ©efyalt  biefeS  ©aljeS,  b.  t.  bie  2fnjaf)[  Don 
•Pfunben  reinen  Äali'S,  welche  rt  im  ßentner  enthalt, 
lusbvücfen. 

3ur  ^Bereitung  ber  SBarptauflofung  nimmt  man 
100  ©rammen  frpjtalliflrteö,  nur  an  ber  £uft  getroef* 
leteS  ßblorbartum  unb  loji  e3  in  375,13  ©rammen 
Baffer  auf,  ober  man  gibt  248,435  ©rammen  Qt)lox* 
femum  in  eine  filaföe ,  beren  Snfyalt  bis  ju  einem 
'kieben  am  $alfe  1  Sitre  be:rdgt,  füllt  biefelbe  bi§ 
tafye  jum  Seiten  mit  SBajJer  an,  rüfyrt  um,  gießt 
lad)  gefebebener  2(ufl6fung  unb  Entfernung  be3  3iül)r* 
tabeS  SBaffer  bis  an  baS  3eicfcen  nad)  unb  rübrt 
■.bermalS  um«  SBenn  biefe  2(uflöfung  bei  ber  Sem« 
>eratur  Don  12°  3?.  bereitet  wirb,  fo  tyat  fte  ein  fpe* 
iftfd)e3  ©ewid)t  Don  1,1812. 

Um  bie  Prüfung  beS  fcfywefetfauren  ÄttlPj  ju 
eranfialten,  fangt  man  bamit  an,  biefcS  ©alj  in 
ü)x  feinet  sJ)uloer  jit  oerwanbefa,  wiegt  batton  48,07 
Cramme  ab  unb  löfl  c6  in  einem  @t)linberglafe  ber* 
ejhlt  in  SBajJer  auf,  baß  ba3  33olumen  ber  2luf; 
)fung  l  ßttre  betragt.   Sann  nimmt  man  mittelfi 

10* 


148 


bc§  SEropf&eberS  ben  jebnten  £f)eil  batton,  füllt  ben? 
felben  in  ein  großes  &rinfgla§  unb  gießt  nun  cuS 
bem  mit  ber  SSariumauflofung  bis  juni  Sluüpunft  j 
angefüllten  ?DJaa£gefdße  biefe  2Cuflofung  tropfen  weife  I 
in  jene  be£  fcbwefelfauren  Äalt'6,  fo  lange  baburd)  | 
nod)  eine  Srübung  berüorgebracbt  wirb.  SBenn  bie 
glüfftgfett  fo  fet)t  imbuvcbfic^tig  geworben  ift,  baß 
man  ntc&t  rnebr  untertreiben  fann,  ob  ein  neuer 
3ufa£  t>on  S3art>tauflofung  nod)  einen  SWieterfd^Iag  ! 
bewirft,  fo  bringt  man  ein  wenig  batton  auf  ein 
fleine§  ^Papierftltrum,  fangt  baS  ©urd&laufente  in  ei*  I 
nem  ©laöcfeen  auf  unb  laßt  ein  tyaax  Kröpfen  bev 
33att)taufl6fung  l)ineinfalien.  3eigt  ftcb  btevbet  feine 
Srübung,  fo  ift  bieg  ein  SSeweiS,  baß  man  fd)on 
ju  Diel  üon  bev  83an;taufl6fung  jugefefct  bat,  unb 
ber  SJerfud)  muß  in  tiefem  Salle  t>on  neuem  ange* 
fangen  werben*  SBenn  ft'cf)  im  ©egent£;ei(e  bie  glüf* 
ftgfett  trübt,  fo  fügt  man  eine  neue  SKengc  t>on 
S3art)tauf(6fung  jur  2tuf(6fung  bee>  fcbwcfelfauren  I 
Äali'ö,  inbem  mau  ffd)  t;iermit  nacb  ber  9vetcblicbfeit  I 
be£  9iieberfcfclage§  richtet.  9Ran  vereinigt  bie  jur 
3)robe  ftltrirte  glufftgfett  mit  ber  übrigen,  rül)vt  um 
unb  ftltrht  eine  neue  $>robe  bureb  baS  ndmlicbc  Sil» 
trum,  wobei  man  jebod)  bie  juerfi  aufgegoffene 
Partie  burcblaufen  laßt  (um  ba3  giltrum  auSjuwcw 
fdEjen)  unb  erft  eine  ytvtite,  weld)e  man  naebber  auf* 
gießt,  bureb  3ufafc  Don  einigen  Sropfen  33an)tauf* 
lofung  prüft.  3Cuf  btefe  SBeife  fdtjrt  man  fort,  bi6 
1  ober  2  Sropfen  S3an)taufl6fung  feine  merflidfje 
Trübung  mel;r  in  ber  glüffigfeit  bewirffen.  ©ie 
verbrauchte  unb  alfo  in  bem  StoaSgefäße  feblenbe 
5D?enge  ber  S3an)tauf(6fung  jeigt  ben  Äaltgefcalt  bee 
fcbwefelfauren  Äalt  an.  25iefe  Prüfung  ift  ein  wa 
nig  langweilig,  man  fann  fie  aber  um  inel  abfürjen. 
Änjiatt  bie  iBanjtauflofung  tropfenweis  jujufe^erri 
gießt  man  2  Sl;eile  ober  ©rabe  beS  9)?aaSgefäßee' 
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auf  einmal  5«  unb  wenn  man  ffnbet,  baß  bind)  bie 
legte  biefer  Portionen  ber  $>unft  ber  wec!)felfeitigeu 
Serlegung  uberfd)ritten  tjl,  fo  fangt  man  einen  neuen 
S5erfu$  an,  wobei  man  fogleic^  auf  einmal  bie 
ganje  twige  Sftenge  von  33an;tauflöfung  gü^tj  bis 
auf  jene  legten  jwei  Sljctle.  (giftige  wenige  groben 
werben  bann  fcinreid&en,  auf  ben  richtigen  tyuntt  ju 
fuhren,  woburd)  man  ben  wahren  ©e&alt  fmbet*). 

§.  2. 

SSon  bem  baftfef)  fofrtenfauren  Slatron  (faufltc&e  ©oba), 

®a$  baftfd)  foblenfaure  Patron  ift  in  bev  ?(fcf>e 
aller  spflanjen  enthalten,  welche  am  ©tranbe  beS  9J?ee; 
reS,  an  faltigen  ©een  unb  überhaupt  auf  faljigem  ä5o> 
ben  gewac^fen  finb.  £)a3  gemeine  fo&lenfaure  9h* 
tron,  ober  bie  fditflic&e  ©oba,  ijt  nichts  anbereS, 

■alö  bie  jufammengefd&moljcne  2Cfd&e  fold&er  ^flanjen, 
welche  mit  vielen  Unreinigfetten  vermißt  ifi  £)ie 
beften  ©orten,  welche  bie  wenigflen  Unreinigfeiien 
enthalten,  finb  bie  'Älerantmfc&e,  tie  i?on  Gfoart&a* 
qena  unb  bie  ifanguebofer.   Sie  t>on  2Clieante  (33a; 

kiüa  be  2fücante)  fte&t  fdjtacfenartig  bunfelafc&grait 

huS;  fie  ift  compaft  unb  ent&ält  25  —  30  *j)rocent 
ftatron.    ©ie  tji  bie  befie.    2)ie  ©oba  im  füblicften 

töranfreiefc  enthalt  nur  3  —  15  $)rocent  Patron,  eben 
o  bie  am  faSpifcfcen  Speere  gewonnene  3iocf)ette  unb 

her  englifrf)e  Äelp/  welcher  ledere  I;6c&|ienS  5  $ro* 

i  ent  Patron  fyalt. 


*)  4?at  man  fcauftg  groben  t>on  f  otafdje  unb  fcfjrce* 
elfaurem  ftalt  »orgtme&men,  fo  ift  e§  bequemer,  2  SJtoaS* 
efage  §tt  baben,  eins  für  bie  ©d&wefeifaure,  baö  anbere 
utr  bte  Euflöfmtg  beö  <5&lorbariumS*  SRan  fann  Diefel- 
,  eu  J™*  *mem  ßorfyftojpfen  t>  er  fehlte  gen,  unb  bann  bleibt 
'  er  anmalt  lauge  Seit  *ot  SBerinbeumg,  &♦  h.  vot  33er- 
I  unfhmg  geftc&etf* 
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2)  a  man  in  ben  t>erfd)iebenen  ©orten  ber  Pduf- 
lid)en  ©oba  ben  ©ef)alt  an  reinem  fol;Ienfauven 
2ttfali  eben  fo  wenig,  als  bie  Quantität  ber  Unreis 
nigfeiten  befiimmen  unb  be§  (SrfolgS  ifyrer  Ttnwen* 
bung  ntd^t  t>erft<f)ert  fe\;n  fann,  fo  würbe  man  wofyl 
tf)un,  wenn  man  jiatt  beren  be§  frpjlalliftrten  fol)* 
lenfauren  SWatronS  ftdt>  bebiente.  SSttan  berettet  bie* 
fe3  jefct  in  granfreiefc  au£  bem  SJfeerfalje  unb  in 
mehreren  ©egenben  £)eutfd)lanb§  au£  bem  ©laubers 
falje*).  SBte  e§  bie  bortigen  gdrber  mit  SBortbeil 
anwenben,  fo  würbe  e$  gewiß  eben  fo  wofyl  in  ben 
beutfeben  Färbereien  gegeben. 

®ie  au£  bem   SÄecrfalj  gewonnene  fünjllid&e ; 
©oba  enthält,  außer  bem  baftfef)  roblenfauren  Patron, 
d'feenbeS  Patron,  ©cbroefelfal?,  foblenfauree*  Patron, 
©d)wefelcalcutm,  fd)wefeligfaure§  unb  unterfc&wefe*  j 
ligfaureä  Siatron  nebft  Äotyle.    Um  fte  ju  reinigen, 
wirb  fte  pulüeriftrt,  mit  faltem  Sßaffer  übergoffen,  i 
bie  ?(ufl6fung  bis  jur  Srocfne  abgeDampft  unb  ber 
9?ücf|lanb  12  —  14  Sage  lang  ber  Suft  auSgefefct. 
£ierburd)  jiet>t  ba3  d^enbe  Patron  Äoblenfdure  au3 
icx  ßuft  an  unb  oerwanbelt  ftd)  in  foblenfaureS,  ba3 
wieber  in  SBaffer  gelöft  wirb,  au5  welchem  man  e§ 
bur$  2(bbampfen  frpftalliftrt  erhalt. 

3)  a3  reine  foblenfaure  Patron  fd)ießt  in  weißen 
rljomboebrifcben  Änjjiallen  an,  weldbe  einen  fcfyarfen, 
etwas  d^enben  ©efebmaef  baben,  ben  33eild)enfyrup 
grün  färben,  an  ber  ßuft  in  ein  wetßeS  $>utoer  jer- 
fallen  unb  in  jwei  Sbeiten  falten  unb  in  cinerr 
gleiten  Sbeil  feigen  SBafferS  ftd)  auflofen  unb  am 
14,16  Äoblenfdure,  20,60  Patron  unt 
65,24  SBaffer  bejie&en.  SBerben  bie  Är^ftatti- 
in  einem  Siegel  erbiet,  fo  verlieren  fte  ifyr  Ärpjiallt: 


*)  Unter  anbern  tu  ber  djemtfeben  Sabril!  ju  SeuWf 
bei  8ü§en,  wo  ber  ßetttner  7  Später  foßet. 
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fation£wafier  tmb  üerwanbeln  ffd)  in  ein  $ult>er, 
weldbeS  in  ben  Färbereien  ©rieS  genannt  wirb. 

(§3  wirb  bicfeS  ©alj  auf  biefelbe  SBeife,  wie 
ba'  fot)Ienfaure  Äalt,  weld)e3  wir  im  SSorfyergefyen* 
ben  betrieben  fyaben,  a^enb  gemacht. 

Um  ben  wahren  9?atrongel)alt  ber  ©oba  ju  ers 
forfcfyen,  bebient  man  ftd)  ebenfalls  be3  2flfalimeter$. 
SSlan  puloeiifut  10  ©ramme  ©oba,  übergießt  fte 
in  einem  metallenen  SRörfer  mit  ^  ©ecilitie  3B«f? 
fer,  reibt  5  SOiinuten  lang  unb  fegt  nod)  ^  ©ecilfa 
ter  SBaffer  ju.  9?ad)  einigen  ©efunben  gießt  man 
bie  flare  26fung  ab,  reibt  bie  rucfjiänbige  ©oba 
abermals,  fegt  SBaffer  unb  fdbrt  fo  fort,  bte  nad) 
allem  2lu£laugen  ber  ©oba,  nad)  bem  2lu3fpül)len 
bcs>  2)?örfer3  unb  2lbwafd)en  ber  Ärule  bie  Muflöfwtg 
unb  ba$  unaufgelojle  fdjwarje  *Puloer  bem  9faume 
nad)  ein  ©ecilttre  nid)t  gan$  anfüllen,  wa$  man 
bann  t>olt  SBaffer  gießt.  3>n  ganjen  Snbalt  bcS 
2)ecilitre§  fluttet  man  in  eine  Keine  glafcfyc,  bie 
Derjlopft  unb  5  Minuten  lang  gut  umgefdjuttelt  wirb. 
!  0?acb  einiger  Seit  gießt  man  bie  glufflgfefc  auf  ein 
«jgiltrum,  unb  wenn  \  2>cilttre  burcögclaufen  ijl,  fo 
prüft  man  e£  mit  ber  ^lübeflüfftqfcit ,  wie  bei  ber 
9>otafd)e  angegeben  worbrn.  9?ad)  bem  ^)recf)tf feben 
i  SSerfaforen  bereitet  man  bie  ^)robeflufftgfeit  für  9&fc 
tron  auf  biefelbe  Steife,  wie  für  Kali,  nimmt  aber 

I  157  ©ran  concentrirter  ©d)wcfelfdure. 

9?ad)  ©estmjdlf8  enthalten  100  Steile : 

I I  TClicanttfc^e  ©oba      .    .    20 —  33  <Proc.fol;l.9?atr. 
SRaturltcbeS  fol)lenf.  SRatron 

au§  ßgppten'    .    .    .    20— 33    *     -  * 
Äritfaüiftrt.  fol)lenf.  Patron  30  —  36    *  * 

©oba:@a[}   45—50     s  ; 

Äünjllid)e  robe  ©oba  .  .  10  — 38  *  *  , 
Dergl.  au$  guten  gabrtfen  27  — 32    *     ;  2 
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55a3  Patron  Fann  ftch,  wie  ba$  Äali,  mit  bop* 
ptlt  fo  v>tel  Äobtenfdure  als  im  baftfd)  ober  einfadb 
foblenfauren  ©alje  Derbmben,  aber  nur  baS  baff fd^ 
foljlenfaure  Patron  ftnbet  in  ben  Färbereien  unb 
SDrucfereien  2fnroenbung. 

9?acf)  einer  1828  in  (Sngtanb  erfcbienenen  2fn* 
weifung  erhalt  man  auf  folgenbe  2(rt  eine  wohlfeile  I 
unb  gute  ©obaflüfftgfeit.    Sn  einen  großen  gußet*  ! 
fernen  &effel  bringt  man  10  ßentner  $Perlafd[)e  oon  i 
ber  bejlen  ©orte,  7  ßentner  Äocbfalj  unb  28  @ent*  i 
ner  SBaffer,  erbiet  bie  glüfftgfett  unb  rührt  fleißig 
um ,  bis  ftch  2IHe§  aufgelöst  bat.   SBenn  bie  ßofung  i 
einige  Seit  gefodjt  bat,   fo  fangt  baS  faljfa'ure  Äalt 
an,  auf  ber  £)berfldcbe  ju  f rpjMiftren ;  fo  wie  e§  j 
fid)  bilbet,  nimmt  man  eS  mit  einem  burdjlöcherten  j 
Schöpflöffel  heraus  unb  wirft  eS  in  ein  fd^rdg  ge* 
fteüteS  ©efdß,  beffen  9ianb  bie  glufftgfett  wieber  in 
ben  Äeffet  leitet.    £)aS  Äodjen  wirb  fo  lange  fort*] 
gefegt,  bis  baS  faljfaure  Äalt  fafl  fdmmtltdE)  t>erauS^  I 
geköpft  worben,  bann  gießt  man  bie  33ei£e  in  ein  j 
anbereS  gußeiferneS  ober  mit  S3lei  ausgefüttertes  l;öl*| 
fterneS  ©efdß  unb  laßt  fte  bis  auf  60  ©rab  nad) 
gabrenbeit'S   Thermometer   abfüllen  ,   bei  welker 
Temperatur  fid)  baS  faljfaure  Äali  üollenbS  abfeget* 
bet.    2)ie  glüfftgfeit  wirb  nun  in  ein  britteS  ©e* 
faß  abgezogen  unb  mit  SBaffer  bis  auf  etwa  20 
©rab   Derbünnt,    wobuvcb   baS  Är^fiallifiren  ber 
©oba  üerbinbert  wirb.   -©o  erbdlt  man  eine  gleich- 
förmig jlarfe  ©obaflüfffgfeit ,  bie  fo  rein  ij},  alS 
bie  auS  ftyjiaOiftrter  ©oba  bereitete  unb  nur  balb 
fo  tncl  fojiet,    ?IuS  bem  obigen  23erbdltniß  erbdlt 
man  eben  fo  x>tet  %IM\,  als  20  ßentner  gewöhnlicher 
©oba  geben. 

©er  ©oba  bebient  man  fid)  in  ber  Särbcrei  be^ 
fonberS  jur  ©arflellung  beS  ^brianopelrott;. 
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§.  3. 

SSon  Dem  fo^lenfaurcn  (Sifen  (Sifentoj!)* 

SDiefeS  ©a(j  entjie&t,  wenn  man  reineS  Gnfen  eine 
3eit  lang  ber  feudalen  ßuft  auöfe^t  @rfi  orpbirt  fic^ 
ba6  SßetaH,  bann  öerbinbet  eS  ft<$  mit  bem  in  bei: 
Ätmofpfyäre  verbreiteten  Äobfenjloff,  obne  jebod)  fidj 
bamit  ju  fdttigen.  (§3  Srpjiaföftft  nid&t,  fonbern  biU 
bet  ein  rotblidfygelbeS  Pulver,  ba3  ebne  ©efdjmacf 
itnb  unauflöslich  im  SOSaffer  iji.  3n  ©iftgfdure  aufs 
gelojl,  bient  e3  jur  2tnfMttng  ber  ©cfywarjtonne, 

§>  4. 

SSon  fcem  fojlenfauren  (Grefte). 

©er  fo&lenfaure  Äalf  wirb  fefjr  bduftg  imb  oft 
fel)r  rein  in  ber  üftatur  gefunben*  ©er  Äalffpatl;, 
ber  weiße  SDiarmor,  bie  ©talaftiten  fmb  nidjts  anbe* 
re3,  als  foIjIenfaurerÄalf;  fo  aud)  bxe  buvd>  ©<#ldm* 
men  von  erbigen  Steilen  gereinigte  Äreibe* 

©er  baft'fct)  foblenfaure  Äalf  ifl  fejl,  weiß,  obne 
©efdE)macf,  an  ber  Suft  unoerdnberlicf)  unb  unauflöS* 
liä)  im  Söaffer;  burdE)  jiarfe  £i£e  verliert  er  feine 
Äoblenfdure  unb  üerwanbelt  fu$  in  %c§toih  Qx  iji 
febr  nüßtiefc  jur  2lb|iumpfung  ber  vorroaltcncen  Saure 
einiger  2Cuflöfungcn,  wie  $♦  SB.  ber  ©djwefelfdure  bei 
ber  ^Bereitung  ber  efftgfauren  2l;onerbe. 

§•  5. 

SBtm  t>em  fo^lenfaitren  Ämmonta^ 

©ie  einjige  SSerbinbung  be»  Xmmantatt  mit 
Äofylenfdure,  welche  im  $anbel  oorfommt  unb  eine 
tedbnifebe  21nwenbung  gemattet,  ift  baö  anbertftalb* 
foblenfaure  Xmmomaf«  Um  baffelbe  bar^ufWlen, 
mengt  man  ©almiafpüfoet  mit  l|  bi§  1J  £1;.  gut 


154 


gewesener  unb  fc&arf  getrod neter  treibe,  bringt  ba$ 
©emenge  in  eine  gupeiferne  ober  ivbene  Sfetorte  mit 
irbener,  gldferner  ober  bleierner  §3orlage  unb  gibt 
9?otbglübbi£e;  e3  fublimirt  Sterbet  ba3  foblenfaure 
2fmmoniaf  unb  baftfd)  faljfaurer  ÄalE  bleibt  jurüd. 

2)iefe3  ©alj  frpjialliftrt  auf  naffem  SBege  in 
Kbombenoftaebem;  burd)  (Sublimation  erbdlt  man 
e§  in  weisen  S3roben;  e§  riecht  ffarf  ammoniafalifd), 
fc^meeft  fdjarf,  alfalifd),  reagivt  eben  fo  unb  muß  in 
gut  tterfcfyloffenen  ©efdpen  aufbewahrt  werben,  eins 
mal  weil  e3  fid)  üerfluebttgt,  jweirenS  weil  c3  Äof)* 
lenfdure  anjiebt  @6  befielt  aus  26,92  tfmmoniaf, 
55,91  Äol;lenfdure,  15,17  2Baf[er. 

® elfter  tfrtifel. 
föon  ben  wetnjhtnfauren  ©a^em 

©iefe  ©alje  ftnb  83erbinbungen  ber  SBeinflehu 
fdure  mit  ben  SJZetallorpben.  Unter  benfelben  iji  ba$ 
faure  weinfteinfaure  Äali,  ober  baS  mit  SBeinfiein* 
fdure  überfdttigte  Äali  baSjenige,  welcfeeS  in  ber  §dr* 
betet  unb  jwar  fefyr  bduftg  entweber  xo\)  als  SB  eins 
jlein,  ober  gereinigt  ale>  Söeinfteinrabm  (Cre- 
mor  Tartari)  gebraucht  wirb. 

©er  robe  Söetnfiein  ift  bie  Trufte,  welche 
fid)  nad)  ber  ©dfyrung  be3  SöeinS  an  bie  SBdnbe  ber 
gdffer  anlegt  unb  mit  etwas  SBeinbefen  unb  wein* 
fteinfaurem  kalt  oermifc^t  ift,  welche  etwa  12  bis  16 
9>roc.  betragen. 

Sm  £>anbel  unterfcf)etbet  man  ben  rotben  unb 
ben  weisen  SSeinftein.  ©er  erjte  fommt  oon  bem 
ro:ben,  ber  zweite  tum  bem  weißen  SBeine.  33oibe 
begeben  au?  f leinen  fr^ftaUifcfeen  ©puppen  unb  uns 
tevfd)eiben  ftdb  bloe  bind)  eine  größere  ober  geringere 
Quantität  fdrbenber  ©ubjlanj. 
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J£)ie  ^Reinigung  be§  rotten  SBeinffetnS  gefcf):ebt  auf 
folgende  SBeife.  9ttan  nwfflt  il)n  |U  einem  feinen 
9)ufoer,  ftebet  tl;n  in  einem  fupfernen  Äe|)el  mit  fos 
c&enbem  SBaffer  unb  gießt  bann  bie  ftebenbe  ?faflös 
fung  burd)  leinene  ©defe  in  irbene  ©efdße,  n>i>rm 
ba£  ©alj  frpjialliftrt.  SD«  rotblicb  weißen  Ärpftalle 
wdfebt  man  mit  faltem  SBajJer  ab.  hierauf  ftebet 
man  fte  in  einer  fupfernen  Pfanne  mit  SBaffer,  bem 
man  4  bis  5  ^)rocent  einer  tbonigen  @rbe  jugefefct 
bat,  unb  bampft  bie  2(ufl6fung  bis  ju  einem  (iarfen 
©aljbdutcf)en  ab*  äßdbvenb  be3  ©iebenS  bemdd)tigt 
ftd)  bev  St)on  ber  fdrbenben  ©ubjlans,  unb  bureb  ba3 
2Tbfüblen  ber  Slufftgfeit  fallen  au£  bevfelben  tretpe 
Ä  t)jlalle  nieber,  welche  man  einige  Sage  binburd) 
auf  Sücbern  ben  ©onnenftrablen  ausfegt,  um  fte  ju 
bleiben.  2>te  f leinen  Ärpjtalle,  roelcbe  baS  ©alj* 
bdutd)en  auf  ber  SDberfldcbe  ber  glüffigfeit  bilben, 
nennt  man  SBeinjfeinrabm  (Cremor  Tartari), 
unb  bie  großem,  welche  an  ben  SBdnben  unb  auf 
bem  33oben  ber  Pfanne  ft^en ,  äBeinfieinf  rt); 
fialle.  25urd)  neues  2tuf(6fen  in  fodjenbem  SBaffer 
unb  bureb  eine  neue  Ärpjiaüifation  mitteljt  2Cbfüb> 
Iung  ber  glüfftgfeit  fann  man  ben  Sßcinftein  nod) 
reiner  erbalten. 

2)a$  ©alj  frpjtalliftrt  in  furjen  merfetttgen,  an 
beiben  @nben  quer  abgefebnittenen  3)ri$men  unb  bat 
einen  fduerlicben  ©efdjmacf.  ©ein  Ävpjlatftfattonös 
waffer  betragt  faum  ben  jwanjigjlcn  2l}eil  fetneS  ©e* 
wid)t$.  ©5  laßt  ftdb  fel;r  leidet  jerjtojjen  unb  bleibt 
an  ber  ßuft  unverändert.  2)ie  2Utfl6fung  rotl)ct  bie 
SacfmuStinftur  fet>v  jiarf  unb  jerfe^t  fid)  in  twfitx 
3eit.  £)er  reine  SBeinjlein  bat  ein  fpectftfdKS  ©erotd&t 
bon  2,0  unb  loji  ftd)  in  15  ©eroic&tStbcilen  foefcen* 
bem  unb  60  2b.  faltem  SBafier  auf;  er  beflebt  au3 
24,956  £b-  Äalt,  70,276  Zf).  SBeinfietnfdure  unb 
4,768  ty.  2Baffer. 
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2B?nn  man  ba§  ©atj  ber  SBirfung  bcS  geuerS 
unterwirft,  fo  fd)mi(jt  ca,  bldt>t  ftd>  auf,  gibt  einen 
fauren,  ftecfyenben,  branbigen  ©erud)  Don  ffd)  unb  laßt 
eine  fd^tvere  Äol)(e  jurücf,  welche  Äalt  enthalt. 

Sn  ber  gdrberei  wirb  ba§  faure  weinjreinfaure 
Äalt  fyduftg,  fafi  jeberjeit  mit  2flaun  Derbunben,  an« 
geroanbt. 

3u  ben  SBeinfteinfaljen  gebort  no<$  33ud)ner'3  @u 
fenwetnffcin,  ber  ju  fubßantioen  (Sifenfarben  ange* 
wenbet  wirb*  SRan  loji  14  Steile  ©ifenmtriol  in 
ber  binreicbenben  SÄenge  SBaffer^  auf,  ftltrirt  bie  Zn^ 
lofung  unb  fcfct  ibr  unter  beftdnbigem  Umrubren  fo 
lange  $otafcf)enauft6fung  ^u,  bis  atteä  (Sifenojnjb  nie* 
bergefd)lagen  ijt.  ©er  9lieberfcf)lag  wirb  fo  oft  mit 
SBaffer  auegewafdjen,  bi§  biefeS  feinen  ©aljgefc^marf 
tnebr  annimmt,  bann  mit  15  Steilen  gepudertem 
2Beinf!ein  üermifd)t  unb  öftere  mit  einem  l;6ljernen 
(Spatel  umgerührt,  worauf  man  e£  24  (Stunben  in 
mäßiger  SBdrme  flehen  lagt.  SBiü  man  biefen  @u 
fenweinflein  trocfen  fyaben,  fo  formt  man  au§  ber 
SKaffe,  wdbrenb  fte  nod)  teigig  ijl,  Äugeln  ober  &u* 
c^en,  bie  man  üollig  austrccfnen  laßt.  2(u§  ber  an« 
gegebenen  Quantität  erl;dlt  man  17  bio  18  Steife 
irocfnen  ®ifenwcinflein.  (Sr  barf  in  feinen  eifernen 
©efdßen  bereitet  werben  *)♦ 

(Siebenter  HxtxUl 
§Bon  ben  eifenblaufauren  (Samern 

Siefe  ©atje  entfielen  burcb  bie  SScrbtnbung  ber 
(Stfenblaufdure  mit  ben  9J?etallon;ben.  9J?et)rere  ber* 
felben  werben  in  ber  gdrbeiei  angewenbet,  am  fydu* 


*)  <§te£e  SDittgler'ö  SWaga^m  ber  gdrbefunjt,  SSanb  2. 
©♦  135. 
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ftgjlen  ba§  eif en blaufaure  (Sifenojrpb  unb  ba§ 
etfenblaufaure  Äali  (33lutlaugenfal$), 

3)aS  eifenblaufaure  (Sifen  ifl  im  3af)re  1704 
tum  ©ieSbad)  unb  2)ippel  in  S3erlin  erfunben  wor* 
ben  unb  foat  bafyer  ben  tarnen  berliner  33  lau 
erhalten.  2)o$  wirb  e8  auef)  juwetlen  preujnfcfyeS 
331  au  genannt. 

SRan  gebraust  jur  ^Bereitung  beffelben  getroef* 
neteS  33lut,  Älauen,  Horner  unb  anbere  tt)iertfd)e 
Steile,  bie  man  mit  guter  ?>erlafcf)e  in  bem  SJerfyälN 
|  niffe  v>on  5  £f).  ber  erlern  ju  2  £f).  ber  le^tern  in 
einem  ©djmeljtiegel  unter  Umrühren  calcinirt,  bt6  bte 
SRifcfHtng  teigig  wirb,  roaS  nur  bei  9iotl)glül)l;i£e  ge< 
febiebt.    $erna<#  weidet  man  fte  in  12  big  15  ©e* 
wicf)t3tt)ei(e  Söaffer  ein  unb  feil)t  bie  gliifftgf'eit  ba* 
t>on  ab.    £Mefe  glufftgfeit  nennt  man  bie  33luN 
lauge,    hierauf  lofl  man  in  einem  eifemen  Äeffel 
juevji  fcfywefetfaureS  (Stfen  (Sifenuitriol) ,  beffer  nod) 
falpeterfauree?  (Sifen  unb,  nad)bem  man  bie  2tuft6* 
jung  auSgefd)6pft  unb  ftltrtrt  l)at,   weißen  reinen 
f  2tloun  auf  unb  ftltvirt  bie  ^uflofung  ebenfalls.  33etbe 
\  Äuflofungen  mifd)t  man  unter  einanber  unb  fe£t  fo 
|  lange  33lut(auge  fyinju,  als  ein  9?ieberfd)lag  erfolgt 
)  SBenn  fid)  biefer  gäiijlid)  ju  33oben  gefegt  bat,  gießt 
t  man  bie  glüfftgfeit  fca&on  ab  unb  roäfd)t  \i)n  alle 
|12  ©tunben  mit  reinem  SBaffer.    Sie  gavbe  befiel* 
;  ben  gel)t  uad)  unb  nad)  auö  einem  fdfy^drjlicfjen 
33rauu  in  ein  grünliches  33raun,  auS  biefem  in  ein 
i  blaultd)eS  33raun,  bann  in  ein  beutlid)ereS  S5lau  unb 
;  enblid)  in  ein  fefyr  bunfleS  33lau  über,  waS  aber  cvjl 
•  nad)  20  s  bis  25tdgigem  2ttnvafd)en  erfolgt,  Sann 
fammelt  man  ben  Sfteberfcfylag  auf  Sutern  unb  laßt 
ifyn  abtropfen  unb  tvoefnen. 

SBaS  S5erltner  SBlau  iji  fejf,  bunfelblau,  ofyne 
©cfdbmacf,  ol;ne  ©eruefy  unb  üiel  fdjwerer,  als  baS 
.  SBaffer, 
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Sn  ber  #i&e  jerfefet  ftd)  biefeS  @alj.  3ft  eä 
lange  3eit  ber  Stift  aug^efegt,  fo  wirb  e3  burd)  bie 
SBirfung  be3  ©auerjtop  üerdnbert  unb  befommt  eine 
grüne  garbe,  @S  loft  ftd)  weber  im  Sßaffcr,  nod) 
im  Älfobol  auf.  33ebanbelt  man  e3  mit  einer  Reißen 
Xttftöfmtg  Don  $otafd)e,  ©oba  ober  Äalf,  fo  wirb 
e8  jeffegt  unb  verliert  feine  ©dure  unb  feine  blaue 
garbe.  SMefelbe  SBirfung  bringt  aud)  ba3  flüfftge 
Ämmontaf  unb  bie  meijlen  concentrirten  ©duren  in 
tl)m  &ert>or.  Sflit  SBaffer  üevbünnte  ©duren  aber  wir* 
fen  gar  nid)t  barauf. 

^Baumwollene  3euge  werben  fyduftg  mit  33erlt* 
nerblau  lichtblau  gefärbt,  unb  in  ben  Äattunbrucfe* 
reien  wirb  ba£  33erlinerblau  fef>r  f)duftg  al3  Safel* 
färbe  benu^t,  für  welchen  3wedf  man 

5  9)fb.  geputoerte§  fäuflicbcö  £3erlinerblau  mit 

6  ;  ©aljfdure  anriet,  worauf  man  bem  ©e* 
menge  nad)  24  ©tunben  4  $fb.  SBaffer  jufefct  unb 
es>  in  tterfdjloffenen  ©efdpen  aufbewahrt;  ober  man 
bereitet  teigartige§  33erltnerblau  burd)  unmittelbaie 
gdüung,  inbem  man  eine  2(ufl6fung  t>on  10  spfunb 
SBlutlaugenfalj  mit  einer  geeigneten  Gnfenauflofung 
öerfegt.  Sie  (Stfenauflöfung  wirb  bargefiellt,  inbem 
man  eine  2(ufl6fung  t>on  4  $fb.  (Sifenmtriol  mit  eu 
ner  folcben  Don  ft|  $fb.  @tfent>ttrtoI f  bie,  um  baS  : 
Cnfen  ju  ojrpbiren,  mit  ©alpeterfdure  gefönt  würbe, 
mxmx\S)t.  ©er  blaue  9]teberfcf)lag  wirb  gut  au$* 
gefügt  unb  bann  unmittelbar  ju  Safelfarben  t>er* 
weubet. 

Um  bie  blaue  Safclfarbe  auf  336ben  ju  fairen, 
bie  ftd)  d£en  laffen,  j.  83.  auf  rojlgelben  ober  brau* 
nen,  üerfefct  man  bae>  mit  ©tdrfe  gefod)te  Berliners 
blau  mit  ber  nötigen  SDfenge  faljfaurem  3innojn;buL 
3Mü  ©rucffarbe  barf  jebed)  nid)t  oorrdtl)ig  bereitet 
werben,  weil  ba£  3tnnfalj  ba3  S3erlinerblau  besorg  ■ 
birt  unb  weiß  mad&t* 
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Xug  biefem  ©aljc  ifl  ba3  eifenblattfaure 
Äalt,  welches  t>on  ben  Harbern  33lutfa(j  genannt 
wirb,  auf  folgenbe  SBeife  ju  bereiten,  9Äan  reinigt 
baS  fduflicfye  SJerltnerblau,  inbem  man  eS  ju  einem 
feinen  9)utoer  gerftopt  unb  mit  bem  gleichen  ©ewid)t 
©djwefelfdure,  bie  mit  5  bis  6  mal  fo  vielem  SQSaf» 
fer  oerbünnt  ift,  eine  t)albe  ©tunbe  ftebet.  SDiefe 
©dure  loft  bie  barin  beftnblidje  &l)onerbe  unb  anberc 
frcmbc  ©ubfianjen  auf,  ©ann  fluttet  man  alleS 
auf  ein  giltrum  unb  wdfd&t  baS  barin  jurücfbletbenbe 
löerlincrblau  fo  lange  mit  reinem  SBaffer  auS,  bis 
ba$  ablaufende  SBaffer  feine  ©cbwefelfdure  mefyr  mU 
bdlt.  2)ann  fod&t  man  ba£  juiücfgebliebene  äöerli* 
netblau  in  einer  2lufl6fung  dfeenben  Äali'S  fo  lange, 
bis  eS  gdn^lid)  entfärbt  iff.  2)urd)  biefe  33ebanblung 
wirb  baS  SSerlinerblau  jerfe^t  unb  üeiliert  feine  §ar* 
be;  eS  entfielt  eifenblaufaureS  Äali,  unb  eifenblau« 
faureS  ßtfen  fallt  als  ein  rotblicfybrauneS  ^)ut\)er  ju 
S5obcn.  Sie  glüfftgfeit  fi'ltrirt  man  nun,  bunffet  fte 
ab,  laßt  fte  crfalten  unb  frpffaUtftren.  Um  baS  ©alj 
ganj  rein  $u  befommen,  löjl  man  bie  Än)jtalle  wie* 
Der  in  befiillirtem  SBaffer  auf  unb  lagt  fte  abermals 
fvpfiallifiren.  25ic  Ärpffalle  bilben  gelbe  *Paratlelcpu 
peba  ober  SBürfel,  lofen  ftcf)  biegt  in  4  Sft.  falten 
JBafferS  auf  unb  begeben  auS  47,6  (Stfenblaufdure, 
42,4  Sali  unb  10  SBaffer. 

3n  ben  d)emtfd)en  garbefabrifen  wirb  btefeS 
Salj  weit  wol;lfetler  unmittelbar  auS  ber  Jölutlauge 
bereitet. 

25uvd)  concentrirte  ©djwefelfdure  unb  ©alpetcr* 
faure  wirb  baS  ©alj  in  ber  v£>i£e  jerfegt.  Siefelbe 
äBtrfung  bringt  bie  concentrirte  ©aljfaure  im  Äalten 
i^eroor.  2Me  mit  SBaffer  uerbünnte  ©djwefelfdure 
unb  ©alpetevfdure  aber  wirfen  nur  in  ber  £i£e  bar* 
auf.  Sn  ber  9iotl)glul)l)i(3e  wirb  eS  jerfe&t.  SBeber 
Die  alfalif^en  £)ja)be,  no#  bie  alfalifc^en  ©alje  bfc 


160 


fen  auf  bie  Äuflöfung  be§  etfenblaufauren  Äali;  ba* 
gegen  bewirft  eS  in  ben  2tufl6fungen  ber  meijlen  SDJe^ 
taüfaljc  mfcfytebenfavbige  ^teberfc^ldge:  in  (Sifenoja)* 
fcuffaljen  bringt  eS  einen  weißen,  in  (Sifenorpbfaljen 
einen  blauen  $ieberfcf)lag,  in  Äupferfaljen  einen  fd)ön 
rotbraunen  SWieberfcblag  fyersor* 

3u  ben  in  ber  Färberei  unb  25rucferet  gebrauch 
liefen  blaufauren  SSerbinbungen  geboren  ferner: 

£)as  eifenblaufaure  Patron,  welcf)e§  btefeU 
ben  Sienfte  tbut,  wie  ba£  blaufaure  Äali,  nur  muß 
man  eine  größere  Quantität  anwenben,  weil  e3  mefyr 
Är^jiaHwafter  enthalt,  ndmlicf)  40  ^rocent,  @S  Im 
jfaUtfirt  in  langen  jirobgelben  Nabeln,  fd^meeft  bit* 
ter,  jerfdttt  leidet  an  ber  8uft  unb  löjl  fidE)  in  4J 
Sf^Hen  faltem  unb  in  weit  weniger  Reißern  SBaffer* 
Qt$  fcf)ldgt  ba§  Sifenojrpb  ebenfalls  au3  feinen  2(uf* 
lofungen  blau  nieber  unb  bilbet  mit  bem  Äupfer  ba§ 
Äupferbraunrotb.  SKan  bebiente  ftdE)  efjemalS  tiefet 
<£alje§  befonberS  jur  2)arjiellung  be$  (£r  lang  er* 
blau. 

25er  eifenblaufaure  Äalf  ifl  Don  bem  be* 
rühmten  ßfyemifer  £3ertf)ollet  jur  ©arpellung  blauer 
garben  empfohlen  worben.  @r  frt)ftalliftrt  in  b.eUgel 
ben  gldnjenben  hörnern,  auä)  gehobenen  öierfettigen 
(Säulen ,  bie  in  berSBärme  oerwittern  unb  ftdE)  leidet 
im  SBaffer  lofem 

Sie  blaufaure  Äupferfarbe  wirb  in  ber 
Saumt^ßen  unb  Seinenbrudferet,  aud)  als  9Mer* 
färbe  angeroenbet.  9)?an  brueft  mit  burcS)  Sragant* 
gummi  in  bruefformigen  Suftanb  üerfefctem  Äupfer* 
ammoniaf  auf  bie  3euge  unb  f>afpelt  fie  gleidE)  nad) 
bem  2£btrocfnen  burefy  ein  eifenblaufaure^  Äalibab, 
ober  man  imprdgnirt  bie  3euge  juerjl  mit  etfenblau* 
faurem  Äali,  brueft  bann  ba3  Äupferammoniaf  auf 
bie  tingirten  ©teilen  auf  unb  wdfcfyt  nadE)  24  ©tun* 
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ben  bie  SSevbicfungSmtttel  im  Stoffe  rein  auS.  2£uf 
bie  (entere  %xt  erbdlt  man  eine  gleichförmigere  unb 
lebhaftere  garbe,  bie  babet  fet>r  befidnbig  tjt,  benn 
fte  vertragt  baS  2öaf<$en  mit  (Seife  unb  wiberflebt 
ben  meifien  ©duren.  9?a$  berfelben  SD?etl)obe  er* 
hält  man  ebenfalls  lebhafte  Äupferfarben  burd)  fal* 
peterfaureS,  effigfaureS,  fcf)wefelfaureS  unb  faljfaureS 
Äupfer. 

9latf)  33anfroft'S  gärbebud)  bringen  mehrere  2fuf* 
lofungen  t>on  Sttetallfaljen  auf  ben  mit  biefer  garbe 
gefärbten  SBaaren  merfwürbige  @rfd)emungen  I;en>or. 
©alpeterfaureS  ©Über,  baS  ein  wenig  Äupfer  ent* 
bdlt,  erzeugt  ein  fd)6neS  grünlidbeS  ©elb  ,  fatpeter* 
faureS@olb,  ©rangengelb.  SBafd^t  man  bie  mit  bet 
©olbauflofung  bebrueften  ©teilen  nad)  bem  2tbtrodF^ 
nen  mit  ©eife,  [o  erhalten  ffe  eine  tiefe  bauerfyafte 
SSetld^enfarbe ,  bie  mit  ©ilberauflofung  bebrueften 
eine  grüne,  gerner  liefert  mit  bem  btaufauren  9?a* 
tron,  Äali  unb  Äalf  1)  baS  falpeterfaljfaurc  ©olb  ein 
tnS  ©elbe  fd)illernbeS  ©rün,  2)  baS  falpeterfaljfaure 
Platin  ein  inS  S3laue  fpielenbeS  ©um,  3)  baS  fatpe* 
terfaure  £luecfftlber  ein  eigentümliches  ©elb  unb  4)  ba5 
falpeterfaure  9ii<fel  ein  Iblioenbraim. 

?f c^ter  tfrttfel. 
S5on  ben  c&romfauren  ©allein 

@f)romfaurcS  Äalt.  Neutrales  ober  gel« 
beS  djromfaureS  Äalt  fn;flaUiftrt  in  rf;omboibifd)en 
^riSmen  unb  enthalt  auf  100  ßfjromfdure  92,3  Äali, 
@S  fommt  aud)  im  $anbel  als  fn;jMifd)eS  gelbeS 
^Putüer  oor,  weld)eS  burd)  (Sinbampfen  ber  SJfuUer* 
lauge  gewonnen  wirb  unb  folglich  mel  weniger  rein 
als  erjfereS  ijt.  2>aS  neutrale  djromfaure  Äali  lo|i 
ftcfy  ungefähr  in  2  SOBaffer  fcon  mittlerer  Semper 
ratur  auf.  (SS  iji  betrügtic^erweife  oft  mit  färvefel* 
©d&auplafc  6,  S3t>*  4.  X«ft  11 
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faurem  Äalt  tterfdlfc&t  unb  fann  aurf)  Sbonerbe  ent; 
galten.  ©aureS  ober  r  o  t ()  e  6  cforomfaure§  Äali  Erp* 
ftaüiftrt  in  merfettigen  priemen  üon  feuerroter  garbe 
unb  wirb,  gleid)  bem  üort)erget)enben,  jur  ©arftel* 
lung  be3  d)romfauren  SSleieS  benufct;  e§  enthalt  auf 
100  Sbromfdure  46,2  Äalt.  9J?an  erhalt  baffelbe  au3 
einer  concentrirten  gehörig  mit  (Sfftgfdure  angefduer* 
ten  2£ufl6fung  beS  neutralen  cfyromfauren  ÄaltS  als 
ein  bunfelorangenfarbeneS  $Puh>er,  weld)e£  in  beigem 
Söaffer  unb  burd)  Xbbampfen  jur  ÄrpjMifation  bfö* 
ponirt  wirb. 

ßfyromfaures  SBIet.    a.  9leutrale8.  ©6 
tfl  ein  citronengclbee?  gerud);  unb  gefdjmacflofeS  tyuU 
Der,  imSBajJer  unauflöslich,  lofl  fid)  jebocf)  üollftän* 
big  in  2te£fali  auf  unb  bejlebt  aus  68,15  SBtetorpb 
unb  31,85  Gtyromfdure.    5)?an  jietlt  e3  bar,  inbem 
man  e3  auö  einer  2(ufl6fung  $on  efftgfauvem  ober 
falpeterfaurem  S3leiorpb  buvd)  cf)romfaure3  Äali  fallt, 
ober  inbem  man  nod>  fernstes  f$roefelfaure§  SMei  mit  j 
einer  d)romfauren  Äalilöfung  übergießt,  wooon  e3  in  I 
ber  Ädtte  ttollfemmen  jerfefet  unb  ba£  ©elb  gebiU  j 
bet  wirb.   SRan  wenbet  ju  biefem  S3el;uf  aud)  S5lei*  j 
weiß  an. 

b.  SBaftfd&ee.  $?an  flellt  e3  auf  bie  Söeife 
bar,  baß  man  ba3  neutrale  ©alj  mit  gefd)ldmmtem  I 
SSleiorpb  ober  üerbunnter  2(ufl6fung  cinee>  2Hfali  be*  I 
Ijanbelt,  ober  baS  S3leiort)b  mit  einer  2Cufl6fung  i>on 
cfyromfaurem  Äali  nieberfd)ldgt,  welcber  Äali  jugefefct 
worben  ijh  £>aS  baftfefy  d)romfaure  S3lei  befi^t  eine 
fdbone  jinnoberrotbe  garbe,  tji  in  SBafler  unloSlid) 
unb  bejlebt  au3  81,06  S3leiojct)b  unb  18,94  ßbrom- 
fdure.  SDurd)  33ermtfd)ung  biefer>  baftfd&en  ©aljeS 
mit  neutralem  fann  man  alle  garbennuancen  jwt* 
fc^en  ©elb  unb  Sinnoberrotf)  barjiellen. 

3n  ber  3eugbrucferet  k.  wenbet  man  biefe  cfyrom; 
fauven  S3leio>:t)be  fe^r  t>ortl;eilt)aft  jur  2)ar|ießung 
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fcf)6ncr  gelber,  orangefarbener  unb  grüner  Safel*  unb 
SSet^farben  an* 

Neunter  Ärtifel. 
35on  ben  arfem'öfaurejt  unb  arfenüfauren  ©al^en. 

2frfenigfaureS  Äalt  bereitet  man  in  ben 
Färbereien  unb  ©rucfereien ,  mbem  man  in  einer 
faufrifcfyen  Äalilauge  üon  12°  ißeaume  mittelji  @r* 
warmen  fo  lange  geflogenes  weißeS  2frfenif  auftofl, 
bis  bie  glüfftgfeit  fiebrig  wirb,  SÖfan  gießt  ffe  bann 
Don  bem  ©ag  ab  unb  bampft  fte  jur  ©prupconfu 
jten*  ab.  iBtefeS  ©alj  frpjfalliftrt  ntd&t,  jief)t  bie 
§eucf)tigfeit  ber  Suft  jfarf  an  unb  wirft  ntc&t  auf 
ben  gärbejtoff  beS  ÄrappS.  9Jlan  beringt  eS  in  t>en 
Äattunbrucfercien  ju  ben  £)ecf färben,  inbem  man  ba* 
t)on  1  8otb  auf  bie  SRaaö  garbe  nimmt;  Vermöge  fei« 
ner  Sigenfctyaft ,  bie  §eutf)tigfeit  anjujiefjen,  bewirft 
eS,  baß  bie  Stapporte  ntc^t  jeid)nen.  @S  befielt  aus 
32,24  Äali  unb  67,76  arfeniger  ©dure.  9}?an  muß 
eS  in  wofyloerfcfylojjenen  ©efdßen  aufbewahren. 

©aureS  arfenif  faureS  Äali.  ©iefeS  ©alj 
fommt  im  $anbel  in  Dierfeitigen  Prismen  oor,  be* 
ße&t  auS  26,16  Äali,  63,87  Ärfentffdure  unb  9,97 
SBaffer;  eS  ijl  farblos,  fauerfdjmetfcnb,  rottet  &acf* 
muSpapier  unb  lojt  ftd)  leicht  in  SBaffer  auf.  9J?an 
benufct  eS  ju  ben  3tefert>agen. 

Um  bafielbe  barjujMen,  mifcf)t  man  gleite 
SE&etle  fein  gepudertes  weißeS  2(rfenif  unb  reinen 
irocfenen  ©alpeter  wobl  unter  einanber,  füllt  fcaS 
©emenge  in  &efftfc&e  ©c^meljtiegel,  fo  baß  nur  | 
beS  innem  SJaumS  bamit  angefüllt  werben,  fegt  biefe 
©cfcmeljttegel  leicht  bebecft  in  einen  baju  paffenfrcn, 
unter  einer  gut  jtel;enben  @ffe  beftnblid&en  £)fcn 
ober  SSinbofen  jroifdöen  glüf)enbe  Äol)len  unb  gibt 
nun  nad&  unb  nacf)  oerfidrfteS  geuer,  bis  bie  Sftajje 

11  * 


164 


gefdjmoljen  ijt.  Wlan  erhalt  biefelbe  fo  lange  {m 
§lu£ ,  bi3  ft'd)  feine  £)dmpfe  au3  bevfelben  mef)r  er« 
|)eben  unb  alles  gartj  bunn  fliegt.  9)?an  gießt  e6 
nun  in  einen  eifemen  Dörfer ,  ober  auf  Steinplatten 
au3  unb  bewahrt  e§  in  t>evfd)loffenen  ©efäjjen  auf, 

Neutrales  ar f entf fa u re§  Äali  tji  eine 
nidbt  f  njjlalliftrbare  jerfließlicfye  ©aljmaffe,  welche  au§ 
29,06  Äalt  unb  70,94  Erfcritffdure  befle&t.  Sttan 
bereitet  e3,  inbem  man  faureS  arfeniffaureS  Äalt  in 
feinem  6fad)en  ©eroicf)t  SBajfer  auflofl  unb  fo  lange 
*>on  einer  2(ufl6fung  au§  reiner  9)otafd)e  ober  My 
lenfaurem  Äali  mit  if)vem  gleichen  ©enncfyt  SBaffe* 
gufefet  f  bis  ein  ©treifc&en  ^tneingctaud^te^  SacfmuS3 
papier  nicfyt  mefyr  gerottet  unb  Äurfumdpapier  ntcf)t 
gebräunt  wirb,  Sftan  ftltrirt  hierauf  bie  2Cufl6fung 
unb  wenbet  fie  entweber  fogleid)  liquib  an,  oberbun* 
ftet  fie  in  einer  gldfernen  ober  ^Porjellanfcfyale  ab. 

3um  tedjnifdjcn  ©ebrautf)e  fertigt  man  aud)  ein 
arfeniffaures?  Äali  an,  inbem  man  52|  $Pfb.  fein  ge* 
ftoßenen  ©alpeter,  60  $Pfb.  fein  gejfoßeneS  roeißeS 
3Crfent?,  30  2otl)  trockene  fein  geflogene  unb  gefiebte 
reine  ^Potafcöe  Dollfommen  gut  jufammenmengt  unb, 
wie  üovbemerft  ijl,  fdjmiljt 

3um  5Bei)uf  ber  weißen  ^e^referDage,  unter  3?ot^> 
unb  anbere  ^appe  ju  ben  fogenannten  SapiSartifeln 
fefet  man  biefer  SDJengung  t>on  weitem  2Crfenif  unb 
©alpeter  aud)  ein  angemefjeneS  SSer^dltntß  Äupfer* 
0)ct)bl)t)brat  ju  unb  fd)meljt  ba§  ©anje  eben  fo*  50?an 
evl;dlt  l;ievburd)  bas  fogenannte  %  e^referüagefal  j, 
fupferfjalttgcS  avfeniffaureS  Äalt. 
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SSon  einigen  ©dS?rt>efeh>et&mtmngett. 

JDa§  2Crfenif  bilbet  mit  bem  ©$wefel  jwet  Söer; 
bmbungen,  bas  SDperment  unb  ba$  SJealgar; 
beibe  lafjen  ficfy  leidet  burd)  3ufamnienfcf)melsen  bei- 
ber  ©toffc  barftellen,  ba  fte  ficb  aber  aud)  reirf^ 
lid)  in  ber  Statur  ftnben,  fo  werben  in  fünften  unb 
©ewerben  fafl  bloS  bie  natürlichen  Sierbinbungen 
benufet, 

diejenige  SSerbtnbung,  weld&e  au§  39  ZtjcxUn 
©cfjwefelitnb  61  Steilen  2CvfentE  befielt ,  wirb  £)per* 
ment  ober  2(urtpigment,  aucf)  gelbeö  r f e* 
nt P ,  gelbem  9laufd)gelb  genannt.  2>a6  £)per* 
ment  iflf  fejt,  bat  eine  fd)6ne  citronengclbe  garbe,  we* 
ber  ©erud)  noch  ©efcbmacf  unb  ein  fd)tefrige$  ©efüge. 
SWan  ftnbet  eS  in  Ungarn,  in  (Siebenbürgen,  in  ©eor* 
gien,  in  ber  SBaltacbei,  in  Siatolien  unb  in  meiern 
anbern  ßdnbern, 

@3  fcbmilst  leichter,  als  ba3  2frfeniE;  unb  wenn 
e§  fließt;  verflüchtigt  eö  ftd)  fogleicb-  SBenn  e§  an 
Der  ßuft,  ober  mit  ©aucr|toffga§  jlarf  erbiet  wirb, 
To  oerwanbclt  e§  fid)  in  gasartige  fchwejligc  ©dure 
anb  in  weißeS  Ärfenifojcpb.  @3  iji  im  SBaffer  unb 
Klfobol  unauflöslich ,  aber  aufloStid)  im  'Äefcam* 
noniaf. 

2)a  e$  ben  ©auerftoff  fefyr  jlarf  anhiebt,  fo  bient 
i§,  ben  Snbigo  ju  be3on;biren  unb  in  2tlfalten  auf* 
oSlicf)  ju  machen,  ©eine  concentrirte  2hifl6fung  in 
lüfftgem  Tfmmoniaf  wirb  angewenbet,  um  ©eibe, 
Baumwolle  unb  Seinen  fefton  gelb  ju  färben. 

Sftan  erl)d(t  e3  fünftlid),   inbem  man  entweber 
15       weißeS  2CvfeniC  unb  18  21).  Schwefel  jufofci* 
nenfd)me^t,  ober  7  Sb-  roeißeS  ^rfenif  unb  1 
Stangenfeh wefel  mit  einanber  fublimirt. 
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£)ie  anbete  SBerbinbung  befte^t  au§  3  Sb  eilen 
©<$wefel  unb  9  biä  10  Steilen  2Crfentf  unb  wirb 
JRealgar,  ober  rotfyeS  2(rfenif,  au$  rotbeS 
91  au  fd()  gelb  genannt  68  tjt  feji,  f)at  eine  orange* 
gelbe  garbe  unb  biefelben  (§igenfd)aften  unb  jeigt 
baffelbe  §3erf)alten,  wie  ba$  Ferment  @§  wirb 
in  ber  9tdt)e  t>on  33utFanen,  in  @bina,  in  Ungarn, 
in  ©adjfen,  in  S36t)men  unb  in  anbern  Sdnbern  ge* 
funben* 

2)a§  SJealgar  fowobl,  aB  ba§  £>perment  finb 
giftig:  man  mup  ftc^  baber,  wenn  man  fte  ju  $utoer 
flößen  will,  gegen  ibren  ©taub  wobt  uerwabren. 

2)a$  ©cfywefelantimon*  £)er  fogenannte 
SDrangeliquor,  ber  jur  Sarfiellung  einer  gelben  garbe 
in  ber  Srucferei,  namentlid)  in  granfreid)  benufet 
wirb,  iji  ©df)wefelantimon  in  #e£falilauge  aufgeloji* 
SJJan  fefet  ju  ber  fod&enben  Sauge  nadf)  unb  nad)  in 
fleinen  Portionen  eine  SÖitfcbung  au§  2  &b*  ©djwes 
felfpießglanj  unb  3  £b*  ©d&wefel  ju,  bi§  fiel)  nichts 
mebr  auftojh  £>ie  abftltrirte  glufftgfeit  wirb  beim 
©ebraucbe  mit  ©ummi  oerbicft  unb  bie  bebrucfte 
SSaare  na$  bem  SErocf  nen  burcty  eine  tterbünnte  ©dure 
gesogen. 


Siebentes  Siapitth 

Sßon  ben  Selen* 

£)ele  nennt  man  bie  mebr  ober  minber  flüfjtgen 
©ubfianjen,  bie  ftd)  nicfyt  im  SBaffer  auflofen  unb 
mit  beller  flamme  verbrennen.  SDZan  unterfcfyeibet 
gwei  HxUn  bevfelben,  nid)t  flucht  ig  e§  £)el  unb 
flüd&tigeS  ober  dtberifd&eö  £)et  9itd)t  flüd)3 
tige  ober  fijce  SDele  ftnb  bie,  weld&e  in  ber  £ifce 
jtd)  ntdE)t  leidet  unb  obne  tterdnbert  ju  werben,  in 
©dmpfe  oerwanbeln;  flüchtige  £)ele  bie,  welche  in 
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ber  SBdrme  oerfliegen.  ä$on  ben  (entern  wirb  in  ber 
gdrberei,  mit  2(uSnat)me  beS  Terpentinöl ,  fein  ©e- 
braud)  gemalt« 

Die  ftjren  SDele,  welche  auS  bem  ©amen  ber 
^flanjen  gepreßt  werben,  fmb  mit  ^Pflanjenfcfyleim 
t>ermifd)t,  ber  ftcf)  burd)  Stul;e  in  einiger  Seit  bavauS 
abfonbert  unb  ju  S3oben  fefet,  ober  burd)  anbere  fünfte 
licfye  SDfittel  befeitigt  werben  fann. 

2)ie  ©duren,  i>ornef)mlid)  wenn  fie  concentrirt 
fmb,  jerfefcen  alle  SDele,  unb  bie  alfalifd&cn  Dn;be 
^aben  eine  große  Sßirfung  auf  ade  fijcen  SDele,  treten 
an  biefelben ,  wenn  fie  mit  ifynen  gefodjt  werben, 
©auerjloff  ab  unb  üermefyren  bie  ßonfijlenj  ber; 
felben. 

£)te  fixen  -Dele  unterfd)eibcn  ftcf)  t>on  einanber 
baburef),  baß  einige  an  ber  2uft  auStrocfnen  unb  fyart 
werben,  wie  baS  Seinol  unb  baS  Sftußol,  anbere  im? 
mer  weid)  bleiben,  jebod)  bei  mel)r  ober  minber  ge; 
ringen  Ädltegraben  ju  einer  gallertartigen  Sonftjtenj 
erflarren,  gefrieren,  wie  baS  S3aumot  unb  baS  9iüb6L 
£)ie  evfien  nennt  man  troefnenbe  SDele,  bie  jweu 
ten  fette  Dele. 

£)aS  SDltoenöl  ober  33aum6l  tjl  baS  einige 
toon  ben  fixen  Selen,   welches  in  ber  gdrberei  jur 
DarfleUung  beS  2(brianopelrotl)6  gebraust  wirb»  @S 
jijt  ein  fetteS  jDel  in  breierlei  ©orten*   25ie  erfie  ©orte 
nennt  man  DaS  SungfernoL    £)iefeS  wirb  falt 
auS  ben  gegoltenen  £)lwen  ausgepreßt.    (SS  f)at  eine 
,  grünliche  garbe,    einen  SDliüengefcfymacf  unb  eignet 
[  |i<#  bejfer  für  bie  ©peifen,   als  bie  anbern  ©orten» 
i  Sie  jwette  ©orte  ijt  baS  gemeine  SDltoenol  ober 
ff  jewofynltcfye  SSaumoL    £>iefeS  wirb  mit  ber  treffe 
,  iuS  ben  mit  betßem  Sßaffer  übergoffenen  Srdbevn  ber 
j.Dlfoen,  welche  fc&on  baS  Sungfemol  gegeben  t;aben, 
j  ausgepreßt.   2Me  biitte  ©orte  wirb  aus  ben  gegof); 
;  renen  SDlwentrdbem  ausgepreßt.     £>iefeS  gebraust 
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man  jur  föereitung  bev  ©eife.  <S§  tjl  aud)  ba5 
brauchbar jte'tn  ber  gdrberei,  um  bie  jur  2)arftellung 
be3  2Ct)vtanopelrott)§  nötigen  ©eifenbdbev  ju  bereit 
ten,  weil  eS  triel  ©cfyleim  enthalt,  welken  bic  beiben 
erjten  ©orten  nicht  haben.  SSJfan  muß  e$  bestyalb 
an  einem  füllen  £)rt  aufbewahren,  bamit  nicht  bie 
©dhumg,  in  bie  e§  bei  einem  gewifjen  ©rabe  bet 
Temperatur  gerdtl; ,  bie  fcfylermige  ©runblage  jerfefet. 
SMefcS  eigentliche  gabrifol  wirb  auS  ßalabrien  übet 
SKarfeille,  ben  Sonifd&en  Snfeln,  Tunte  tc.  bejogen. 
Sn  granfretet)  fuhrt  e§  ben  tarnen  Huile  tour- 
nante. 

Söenn  man  ba§  S3aumol  längere  Seit  bev  ßuft 
auSfefct,  fo  wirb  e3  bief  unb  weiß,  inbem  e3  ben 
©auerjfoff  au§  ber  2uft  an  ftdh  jiebt.  Sftit  Sßaffev 
gemifebt  wirb  e§  milbig,  boef)  fcf)etben  fid)  beibe 
Äorper  balb  wieber  t>on  einanber,  nimmt  man  aber 
©ummiwajfer,  fo  gehen  beibe  Steile  eine  bejidnbige 
9J?ifd)ung  ein. 

©chwefelfdure  unb  ©alpeterfdure  jeigen  gegen  ba§ 
SDel  eine  heftige  SJeaction.  Unter  ben  SÄetallen  ftnb 
Äupfev  unb  £luecffi(bev  biejenigen,  auf  welcbe  ba§ 
Jßaumol  bie  meifte  SBirfung  bat,  unb  bie  Sftetall* 
Ojrpbe  geben  bamit  gern  S3erbinbungen  ein. 

£>a$  Dliüenot  gefriert  bei  8°  über  dlnll  £)ur# 
biefe  (Sigenfchaft  fann  man  e§  t)on  anbem£)elen  un* 
terfebeiben  unb  bie  SSerfdtfc^ung  beffelben  mit  anbern 
fetten  Selen  entbeefen.  2)ocf)  hat  man  außerbem  ein 
fehv  einfach  Settel,  fid)  t>on  ber  Feinheit  beffelben 
ju  überjeugen.  SBeil  auf  biefe  in  ber  gdrbung  be§ 
2fbrianopelrotf)S  üiel  anFommt,  fo  wollen  wir  baffelbe 
hier  mitteilen. 

Sftan  nimmt  am  ©ewtd)t  36  —  40  Steile  gute 
©obalauge  üon  1|  —  1|  ©rab  beö  2frdometer8  unb 
gießt  felbtge  übet  einen  Sbeit  be§  ju  unterfudbenben 
IbelS.    ©obalb  ba$  £M  ftd)  mit  ber  ©oba  Serbin* 
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bet,  fo  bilbet  e§  ein  roeißeS  fcfydumenbeS  ©eifenbab. 
£)iefe3  gießt  man  in  ein  anbereS  ©efdß  unb  lieber 
jururf,  roaS  man  einige  WM  uneberfyolt,  bamit  ba3 
IDel  unb  bie  ©oba  ttoUfldnbig  auf  einanbe*  roirfen. 
Sann  laßt  man  ba§  33ab  rufyig  tfefyem  Sßenn  nun 
binnen  5  bis  6  ©tunben  baS  33ab  fi<#  gteid)  bleibt, 
feine  glocfen  barin  entfielen  unb  ba§  JDel  ftd)  ntd>t 
t?on  bev  Sauge  abfonbert  unb  auf  bie  £)berfldd)e  fieigt, 
fo  fann  man  barauS  [fließen,  baß  e§  bie  erforberlt* 
d)en  ©igenfcfyaften  beft^t.  3m  entgegengefefcten  Salle 
fann  man  v>erftd)ert  fepn,  baß  ba$  Slioenol  mit  an? 
bevm  fetten  £)ele,  ba§  ftd)  ntd&t  fo  leiefet  mit  ber 
Sauge  oerbinbet,  welche,  wie  wir  t>orau6fe£en,  l)ier 
t>on  guter  S3efd)affenbeit  ift,  *>ermifd)t  t(i. 

2Me  ©tärfe  ber  Sauge,  welche  man  jur  Tfuflo* 
fung  be£  peW  an^uwenben  bat,  bangt  oon  ber  SBe* 
Maffrn^eit  beffetben  ab  unb  laßt  fi<$  nur  burd)  einen 
SScrfudb  bejlimmen. 

Siefer  SSevfud)  laßt  jtoj  nad)  £)ingler  am  bellen 
auf  folgenbe  2frt  auffeilen.  SDfan  nimmt  6  ©Idfer 
unb  gießt  in  jebeS  ein  $)[unb  naefy  ber  weiter  oben 
gegebenen  S3orfcf)vift  gereinigtes  SBaffer.  Sn  ba£  erfte 
©ia$  tfyut  man  1  £luentd)m  $Potafd)e,  in  ba3  jweite 
1J  jDuentd&en,  in  ba3  brittc  lf  £luent<$en,  in  ba§ 
vierte  2  ßuentd&en,  in  baS  fünfte  2*  «Quentchen, 
unb  in  ba^  fecfyfte  2|  £iuentd)en.  SWan  xülftt  6f* 
tev6  um,  unb  wenn  bie  ^>otafc^e  fid)  aufgelofl  bat, 
gießt  man  in  jebeS  @(a£  1  Sotl)  t>on  bem  juv  33eifce 
bejlimmten  SDcl ,  rüfyrt  eS  gut  um  unb  laßt  e$  über 
9fad)t  fielen*  2)a3  @(a3,  weld)e£  ein  fd)6n  weißes, 
fel)r  fd)dumige3  ©eifenbab  enthalt,  gibt  bae>  beftc 
83erl)dltniß  an» 

(Sine  anbeve  *Probe  ber  Sfeinbeit  be§  jDelS  lie* 
feit  baS  falpeterfauve  Öuccffilbcr.  S3ei  einem  3ufa^e 
befjelben  ju  SSaumol  wirb  baffelbe  eine  gallertartige 
Gonftjknj  erlangen;  bas>  etwa  jugefefete  9)io.l;n6l  aber 


170 


unb  ba8  SRübbl  werben  flufffg  bleiben  unb  erftereS 
eine  gelbrotl)e,  lefcteveS  eine  röt^itd^e  garbe  an- 
nehmen. 

£>ie  auStrocfnenben  SDele  gerinnen  nid)t  fo  leid&t, 
wie  bie  fetten,  buref)  bie  Ädltc,  unb  oerbinben  fief) 
mit  ben  alfalifdjen  Drpben  fc^roerer  §u  ©etfen,  wabr* 
fcbeinlid)  weil  fie  weniger  ©d)leim  enthalten,  ©ie 
finb  bee^alb  in  ber  Färberei  oon  feinem  9?u£en.  6i* 
nige  Harber  baben  oerfud)t,  jiatt  be£  §Dlit>en6t^  an* 
bere  fette  SDele  ben  Delbdfcern  anjuwenben,  it>re 
SSerfuc^e  finb  aber  mißlungen.  ©te  erhielten  ein 
2£t>rtanopelrotf) ,  baö  weber  bie  geborige  ©d;6nl;eii 
noty  £altbarfeit  Ijatte. 


Wä)U#  Stapiteh 
9!  o  n  Den  (Seifen. 

3Me  ©eifen  ffnb  §3erbinbungen  t>on  Del,  ^ett 
ober  Saig,  mit  ©ot>a  ober  mit  Äali  unb  mit  Sßaf* 
[er*  £)urdf)  bie  SSerfeifung  tterwanbefn  ftcb  bie  Sette 
in  SEalgfdure  unb  SMfdure ,  welcbe  fid)  mit  ber  ©oba 
unb  bem  Äali  ueibinben  unb  auf  biefe  2frt  talgfaure 
unb  olfaure  ©alje  biefer  S3afen  bilben,  woraus  folgt, 
baß  alle  ©eifen  einen  gewiffen  ©efyalt  an  Söaffer  mit 
fid)  führen  muffen.  Sie  ©oba  gibt  tyaxte,  ba§ 
Äali  weic&e  Seifen» 

©o  oft  man  ju  einer  2fuflofung  t>on  ©eife  ir* 
genb  eine  metaüifcbe  2fuflofung  bringt,  beren  SDirpbe 
unaufl6e>tid)e  SSevbtnbungen  mit  ber  Salgfduve  ober 
Delfdure  eingeben  fonnen,  entjlefyt  eine  3erfe£ung 
ber  ©eife.  (fbenfo  gibt  e£  aud)  ©duren,  welche  eine 
größere  33erwanbtfcbaft  ju  benS3afen  ber  ©eifen  t)a* 
ben,  als  bie  Salgfdure  unb  Selfdure. 
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,     (grfter  2Crtifel, 
S5on  fcen  garten  (Seifen- 

2Me  garten  (Seifen  entfielen  burd)  bie  SOBirFung 
beS  dfcenben  9?atron§  auf  ein  nid)t  flüd)ttge§  £)el, 
gett  ober  Saig,  mit  welchem  e£  fid)  fammt  bem 
SBaffer,  worin  e§  aufgeloft  worben,  ju  einer  garten 
SJiaffe  oerbtnbet  Sn  grauf  reich,  Stalten  unb  <Spa; 
nien  wenbet  man  baju  durchgängig  ba£  Olioenol, 
in  2)eutfd)(anb,  ©nglanb,  (Schweben  unb  anbern 
norblichen  Sdnbern  Saig  unb  gett  an. 

Sn  ben  Färbereien  unb  2)ru<fereien  wirb  nur 
bie  t>  littenolfeife  angewenbet;  bei  ber  ^Bereitung 
berfelben  verfahrt  man,  nach  ©ingler,  auf  folgenbe 
SBeife : 

Sftan  oerfchafft  fid)  juerfi  dfcenbe  (Sobalaugen 
t>on  t>erfd)tebenen  ©raDen,  oon  25° — 5°  nad)  £Beau* 
me'3  Aräometer.  Sie  fcbwdcbfte  Sauge  bringt  man 
in  einen  großen  -Steffel,  an  bejjen  S3oben  eine  2Cbjug§* 
robre  angebracht  iji;  man  gießt  nach  unb  nach  eine 
beftimmte  Spenge  !Del  in  benfelben  unb  erbiet  ba3 
©emenge  bis  jum  Äodjen;  bie  (Seifenbilbung  fangt 
bann  an,  unb  bie  gluffigfeit  gleicht  einer  Smulfion. 
9J?an  fefct  nun  nad)  unb  nach  *>on  ber  fd)wad)cn 
Sauge  unb  bem  Sei  gu  unb  »erfahrt  f o ,  baß  bie 
Öftajje  immer  gehörig  teigig,  b>  h-  fo  ifl#  baß  fid) 
weber  Sauge  am  SBoben  beS  Äefielö ,  noch  £)el  auf 
ber  Oberfläche  ber  Slüffigfeit  befmbet.  Sn  tiefem 
ßeitpunfte  enthalt  bie  (Seife  überfc&üffigeS  Del;  man 
feßt  nun  nach  unb  nach  juerfi  Sauge  oon  10°  unb 
bann  oon  20°  ober  25°  ju,  unb  wenn  bie  (Seifen; 
bilbung  oollfommcn  gefd)el)en  iji,  fo  trennt  fid)  bie 
©eife  t>on  ber  glüffigfeit  unb  begibt  fich  auf  bie 
Oberfläche»  S5ann  l)6rt  man  auf,  fie  ju  erbten  unb 
laßt  burch  bie  ÄbjugSrohre  alle  glüffigfeit  abfließen* 
Um  gewiß  su  feyn,  baß  baS  £)el  mit  ©oba  gefdttigt 
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tff,  gibt  man  eine  neue  Spenge  ftorfe  Sauge  in  ben 
Äeffel  unb  lagt  eö  neuerbingS  lochen,  bis  bie  ©eife 
ftd)  5um  zweitenmal  ttou  ber  glüffigfeit  trennt,  wn 
ber  man  fte  befreit,  inbem  man  bic  2(b$ug§r6t)re 
6(fnet. 

2Me  Seife,  welche  man  auf  biefe  Söeife  erhalt, 
ijt  f^tpdrjih^  bunfelblau  unb  enthalt  16  $)rocent 
Söaffer.  Sie  garbe  berfelben  rüljrt  t>on  einigen 
fremben  ©ubffonjen  unb  üorjuglic^  t>on  (Sifenojcpb 
unb  Sbonerbe  tyx. 

SDian  fann  biefe  ©eife^  al§  au§  jwei  ©eifen  ju* 
fammengefefct  betrauten,  ndmlicf)  auS  einer  weißen 
unb  au6  einer  fd)wdrjli$en  tfyon*  unb  eifen*  j 
faltigen. 

Um  bie  weiße  ©eife  abjuf#eiben,  twbünnt 
man  bie  feifenartige  5!)?affe  naef)  unb  natf)  mit  fdjwa*  I 
d&er  Sauge,  er&tfct  fie  bann  gelinbe  unb  beeft  ben 
.Steffel  ju.   £>ie  fd>wdrjlii$e  ©eife  fdüt  balb  ju  S8o*  j 
ben,  weil  fte  bei  biefer  Temperatur  in  ben  fdj)wacf)en  \ 
Saugen  unauflöslich  ifl;  man  trennt  bierauf  bie  weiße 
©eife  unb  gießt  fte  in  eine  Zxt  t>on  Äiften  ober  in 
bie  Srocfenfaften,   wo  fte  bur<$  baS  2£bfüt>Ien 
fejl  wirb.    SD?an  fcfyneibet  fte  enblid)  in  Safein 
unb  bann  in  otereefige  ©tücfe  unb  bringt  fie 
unter   bem  tarnen  weiße  ©eife,  Sttarfetllet 
©eife  in  ben  #anbel.     ©ie  enthalt  45  ^rocent  i 
SBaffer. 

SMefe  ©eife  braucht  man  bei  ber  2£brianopeU 
ober  Surftfcfcrotijfärberei. 

SBenn  man  bie  weiße  ©eife  ntd£)t  abreiben 
fann,  fo  mad)t  man  auS  bem  (Semenge  ber  beiben 
oben  angegebenen  ©eifen  eine  ©eife,  welche  unter  bem  I 
9?amen  marmorirte  ©eife  Derfauft  wirb.  Um  bie- 
felbe  ju  bereiten,  fe£t  man  ber  ©eifenmaffe,  welche 
au§  weißer  unb  fdbwdrjli^er  ©eife  bejiebt,  nur  fo 
Diel  fel)r  f<$wa$e  ©obalauge  ju,  als  jur  2lbfd)eibung 
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ber  gefärbten  Seife  bon  ber  weißen  baju  nöt^ig  tfi 
baß  bie  beiben  ©eifen  burcfy  eine  gewiffe  ^Bewegung, 
welche  man  ber  Sttaffe  mit  einer  Ävucfe  mitteilt,  in* 
bem  fie  ftd)  mit  einanber  vermengen,  größere  ober 
fleinere  2(bern  bilben  fonnen,  welche  einer  blauen 
Sftarmorirung  auf  weißem  ©vunbe  dl;nlid)  fmb.  £)ie 
Operation  würbe  offenbar  mißlingen;  wenn  man  ju 
ml  Sauge  anwenbete,  weil  baburd)  alle  fd&roarje 
©eife  auf  ben  S3oben  beS  ÄeffelS  niebergefdjlagen 
würbe.  25ic  marmorirte  ©etfe  enthalt  nur  30  $)roc. 
SSaffer,  alfo  bei  gleichem  ©ewicfyte  mef)r  wirfli<$e 
©eife,  als  bie  weiße  ©eife. 

©te  ©obafeifen  fmb  feft,  ^art,  ungefärbt  ober 
gefärbt,  fcfywerer,  als  ba$  SBaffer  unb  t>on  fd&wad) 
alfalifcfyem  ©efcfymacf.  SBenn  man  fie  ber  Suft  au§* 
fefet,  fo  trocfnen  fie  au§,  befonberS  wenn  bie  2uft 
oft  erneuert  wirb.  3m  reinen  fodjenben  SBaffer  16* 
fen  fie  fid)  fe&r  leicht  auf;  wenn  man  biefeS  aber 
ftd)  abfüllen  laßt,  fo  bilbet  bie  ©eife  eine  balbburef)* 
ftcbtige  ©allerte,  welche  beim  Srocfenwerben  gelblich 
weiße  ^)dutd)en  jeigt. 

Sic  ©obafeife  16 jt  ftd)  aud) ,  obfc&on  etwa§ 
fd)werer,  im  falten  SBaffer  auf,  wenn  biefeS  rein  ijl, 
b.  I).  wenn  e3  feine  ÄalEfalje  aufgeloft  enthalt;  benn 
in  tiefem  Salle  loft  ftd)  bie  ©eife  nur  fefyr  febwer 
auf  unb  bilbet  Äliimpc&en,  fclbji  wenn  ba£  SBaffer 
ftebet.  SKan  barf  folglich  fein  S3runnenwaffer  jum 
2Cuflofen  ber  ©eife  nehmen,  weil  biefeS  immer  Äalf* 
falje  enthält.  £>a§  Öueßs,  g(uß:  ober  9iegenwaffer 
taugt  allein  ju  biefem  äwerfe.  ©o  oft  man  ndmlid)  ju 
einer  ©eifenauflofung  eine  2(ufl6fung  uon  einem  ©alje 
fe^t,  beffen  SSafiS  mit  ber  Saig;  unb  äDelfäure  eine 
unauflösliche  S3erbinbung  bilbet,  wie  Salt,  Äupfer- 
op)b  2C,  wirb  bie  ©eife  jerfekt* 

©er  weißen  ©eife  wirb  bisweilen  betrugerifd)er* 
weife  eine  große  3)?engc  SBaffer  beigemifdjt,  fo  baß 
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fte  ba\>on  bi§  60  ?)rocent  enthalt  33ei  ber  marmo* 
rirten  ©eife  ifi  biefeä  weniger  ber  galt,  inbem  ffe 
fyod)jlen$>  30  $j)rocent  SBaffer  aufnehmen  fann. 

Um  ftd^  t)om  2öaffergef)alte  ber  ©eife  ju  über« 
geugen,  muß  man  btefelbe  in  fleine  ©tücfen  fcf)nei* 
ben  imb  fo  lange  in  einem  9Q?arienbabe  t>on  fteben* 
bem  Dele  !od)en  (äffen,  b\§  fte  nichts  mefjr  Don  t'b* 
rem  ©ewid)te  verliert.  Sie  ©ifferenj  ber  ©en>icf>te 
t>or  unb  nad)  ber  Operation  beflimmt  ben  SBaffer* 
geaalt  ber  ©eife.  Sttan  nefyme  $.  3$.  10  ©rammen 
ber  ju  prüfenben  ©eife,  t)on  ber  man  fid)  juüor 
überzeugt  bat,  baß  fte  ftd)  t>oU|!dnbig  in  2flfo^ol 
ouflöjf,  lofe  btefelbe  in  einer  gerciffen  Quantität  rei; 
nen  SSBafferS  auf,  fdttige  ba§  2Clf alt  burcf)  ©aljfdure 
unb  fammle  auf  bem  giltrum  bie  gettfduren,  tt>el<^c 
man  mit  fammt  bem  giltrum  in  ber  SBdrme  troc!* 
net,  um  ba§  2Baffer  ju  entfernen  —  man  muß  jebod) 
baS  giltrum  juüor  gewogen  fyaben;  bann  laßt  man 
bie  glufffgfett,  welche  man  bei  ber  S5et)anblung  mit 
©aljfdure  erhielt  unb  weldbe  faljfaure  ©oba  enthalt, 
ebenfalls  abbampfen  unb  wagt  bie  ©oba.  Siebt 
man  nun  ba3  ©eroic&t  ber  ©oba  unb  ber  fetten 
JDele  fcon  10  ©rammen  ab,  fo  erhalt  man  ben  ge* 
fammten  SBaffergebatt;  berfelbe  fann  jnufcfjen  30  unb 
45  9)rocent  betragen. 

Sweiter  Ärttfcl. 
SBon  ben  weisen  ©eifern 

Sie  weichen  ©eifen  werben  burd)  bie  33erbin* 
bung  be3  reinen  Äalt'S  (ber  d&enben  $otafd)e)  mit» 
IDel,  ober  ©cfymeer,  ober  Ztyxan  unb  mit  SBajfet 
erjeugt. 

£)a§  Dliüenol  wirb  erjf  in  fcfywacfyer  unb  bann, 
wenn  e3  fäfy  in  eine  fcbmujig  weiße  unb  trübe  5D?affe 
tterwanbelt  i)at,  bei  oerminberter  $ifce  unter  bejtdn* 
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bigem  Umrühren  fo  lange  mit  tfarfer  d£enber  Äali* 
lauge  gefotten,  bt6  bte  9Ba|Je  burd^ffd^tig  unb  bitf* 
flüfftg  geworben  tft. 

Sn  ^Preugen,  9?uglanb  unb  £ol!anb  bereitet 
man  au§  geinol,  Sfübof ;  #anföl  unb  ©cfymeer  mit 
&alilauge,bte  au3  ^oljafcbe  ober  $otafd)e  gewonnen  unb 
mit  Äalf  äfcenb  gemalt  wirb,  weiche  ©eifen ;  in  £olIanb 
wenbet  man  aud)  Zl)xan  baju  an.  35ur<#  jugefe^ 
ten  Snbig  gibt  man  ibnen  eine  grüne  unb  burd) 
Gnfenüitriol  unb  ©alldpfelbefoft  eine  fcfywarje  ^arbe. 
2ttle  biefe  ©eifen,  üornebmlid)  bic  Sfyranfeife,  baben 
einen  Übeln  ©erud):  bod)  ftnb  fte,  üorjüglid?  bte  le£* 
tere,  jur  Steinigung  ber  SBoIle  weit  bejjer  ju  gebraut 
cfyen,  alö  alle  garten  ©eifen. 


9teutttc$  Stapitch 

SBon  ben  gdrbeßoffen  im  ungemeinen. 

Sftan  bat  für  bie  gärberei  unb  ben  Äattunbrucf 
■§ärbeftoffe,  fowofyl  au£  bem  5D?ineralreid)e ,  al3  aucft 
au£  bem  Sfoier*  unb  ^Pflanjenretcf>e;  ber  bebeutenbjie 
£l;eil  berfetben  aber  befmbet  ftd)  in  legerem. 

Sie  fdrbenben  ©ubftanjen  ftnb  tyiex  in  allen 
Steilen  ber  *Pflanjen,  in  ben  SBurjeln,  ©tengein, 
SBldttern,  33lumen,  ©amen,  9f inben  unb  in  bem 
£)olje  Derbreitet,  ©te  geben  allerlei  Farben,  am  bdu* 
ftgften  aber  rotbe,  gelbe  unb  grüne.  £)ie  9?atur  lie* 
fert  fte  un3  fefyr  oft  unter  einanber,  ober  mit  anbem 
befonbem  ©ubjtanjen  üerbunben;  bie  meijlen  entfyaU 
ten  Diel  Äoblenftoff,  einige  ©ticfjloff. 

Sie  Sarbe  ber  fdrbenben  ©ubjtanjen  tjf  unenbs 
lid)  üerfcbteben ;  fte  ftnb  meift  alle  feji  unb  ot)m  ©e* 
rud)  unb  ©efd&macf. 
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3>ur$  ben  3utrttt  ber  feuchten  Suft  unb  bur# 
ba§  2td)t  üerdnbem  fiel)  einige,  werben  bletd)  unb 
jerfl&rt,  wdbrenb  anbere,  j.  £3.  ber  gdrbefioff  be3 
Snbigo,  erjt  bureb  ben  3utritt  ber  ßuft  ben  ifjnert 
jufommenben  garbeton  erhalten*  (Sine  SBdrme  fco« 
150  bis  200  ©raben  beS  SeljtuS'fcften  £f)ermometer§ 
bringt  biefelbe  33erdnberung  an  tynen  &ert>or,  wie 
ba§  2id)t  ber  ©onne*  £)a§  6^Ior  jerftört  fie  alle, , 
tnbem  eS  fid)  beS  SBafjerjtop  bemächtigt  unb  mit 
it)m  ©aljfdure  btlbet« 

£>te  meijlen  ^flanjenfarben  werben  aud)  burd) 
fcfywefltge  ©dure  gebietet,  bie§  beruht  aber  auf  ber 
@ntjW)ung  einer  ungefärbten  83erbinbung  jwifcfcen 
bem  garbejioff  unb  ber  ©dure,  bie  fi<#  lieber  jer* 
jerfe^en  laßt,  fo  ba£  ber  garbejloff  frei  wirb* 

©er  größte  Sbetl  ber  gdrbejloffe  löji  ftd)  im 
SBaffer;  einige  nur  im  2flfofcol  (Sßeingetjl) ,  ober  in 
2fetber,  ober  in  £>el  auf;  unb  biefe  2Cuf(6fung3mittel 
nehmen  fafl  jeberjeit  bie  garbe  ber  fdrbenben  ©üb* 
jianjen  an,  auf  weld)e  fie  wtrfen. 

25ie  concentrirten  ©duren  unb  bie  ä|en* 
ben  alfalifd&en  9Ketall;£)jrt)be,  al§  ba3  reine  Äali 
(bie  reine  $>otafd)e),  ba3  reine  Patron  (bie  reine 
©oba)  unb  ba£  reine  2(mmoniaf  jerjtoren  eine  große 
2(njabt  berfelben;  boef)  lofen  fie  aud)  beren  mehrere  auf. 
Sn  gereiften  gdUen  fann  man  bie  gdrbejloffe  in  ifc 
ren  natürlichen  Suftanb  jurücf bringen,  t>ermittelft  ei* 
ne3  alfaltfd&en  SJJetatl  <  DjrpbeS ,  wenn  fie  t>on  einer 
©dure  üerdnbert  worben  finb,  ober  burdf)  eine  ©dure, 
wenn  ein  alfalifcfyeS  9)ieta(l  *  Djrpb  bie  SSerdnberung 
bewirft  bat.  2£uf  bem  eben  angegebenen  ©runbfafce 
berubt  bie  SBieberfyerjMung  ber  Sarben  in  flecfig  ge* 
worbenen  Beugen. 

25urd)  bie  cfyemifdje  2fnjiel)ung,  weldbe  bie  gdrbe* 
fioffe  auf  bie  ©duren,  auf  bie  3RetaU^^be,  bie 


i  SÄefallauftf fimgen ,  auf  ben  ©auerffoff  unb  auf  bie 
<  uerfd^ieberien  ©ewebe  äußern,  unterfcf)eiben  fte  ffcf) 
i  t)on  allen  anbem  t>egetabilifd)en  ©ubjianjen.  S)ur$ 
,  biefe  2Cnjtebung  entjiefyen  fte  oft  ben  ©duren  bic 
•äßetattsjDftjbe  unb  fallen  mit  tfonen  au3  bem  ges 
.  metnfc^aftltd)en  2Cuftöfung§mittel  auf  bie  (Stoffe  nie- 
:  ber*  Sfyre*  SSerbinbung  mit  biefen  ©runblagen  an* 
bert  ifyrc  garbe  ab,  tterwanbelt  fte  oft,  macfyt  fte  aber 
:tl)eil3  fefter  unb  bauerfyaftcr,  aU  fte  an  ftd)  ftnb, 
tbettö  fc&ufet  fte  folcfyc  gegen  bie  Angriffe  ber  £uft 
iunb  gegen  anbere  SSirEungen,  bie  fte  üerdnbern  ober 
gerfioren  fonnem 

Sn  bem  jweiten  Steife  biefeä  SßerFeS  werben 
wir  tum  ben  gdrbejioffen  befonbevS  banbeln:  t>ter  l;a» 
ben  votr  blo3  ju  bemerfen,  baß  bie  Äenntniß  tyrer 
;allgemeinen  ©tgenfe^aften  für  ben  gfärber  fcon  groger 
iSBtc&ttgfeit  al3  ber  einjige  Sßegweifer,  welkem  er 
;ju  folgen  bat,  fowofyl  um  bic  garbcjtojfe  auf  ben 
fingen,  worin  fte  enthalten  ftnb,  auSjujieben,  al8 
wd)  um  felbige  ben  ju  fdrbenben  Beugen  fo  feji 
wB  möglich  mitjutbcilen. 

Unter  ben  gdrbeftojfen  tterbtnben  ft$  einige 
iitfoS  burd)  i£>re  2tnjief)ung  mit  ben  gu  fdrbenben 
beugen  unb  fangen  tf)nen  mebr  ober  weniger  fejt 
,m  (fubfianttoe  Sarbftoffe);  anbere  fonnen 
N|  ni$t  unmittelbar,  wcntgjlenS  nicf)t  faltbar  mit 
;)enfelbcn  fcerbinben,  fonbern  e§  muffen  anbere  Littel 
mgewenbet  werben,  wetc&e  bie  SSerbinbung  bewirken 
at>]efttt>c  garbfloffe).  SMefe  ÜRittel  nennt  man 
Beiern ttteL  &k  SBirfungen  berfclben  wollen 
mr  im  folgenben  Äapttel  angeben. 
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3cl>ttte$  gtaplteh 

S5on  t>en  S3ei|mttteln  ,  Sttor&antS, 

Sie  SBirfung  ber  fogenannten  33ei£mittel  bejlefyt 
bann  ,  bie  im  SBaffer  loslidjen  ©toffe,  bie  ficfy  nur 
tu  biefem  losließen  3uftanb  mit  ber  Safer  Verbtuben  i 
fonnen,  erft  nad)bem  fte  ftd)  mit  ber  gafer  vevbun*  I 
ben  fyaben,  ttntoelid^  ju  machen,  fep  eS  nun,  baß] 
biefc  (Stoffe  felbß  fctjon  gefärbt  fmb,  ober  erfl  buic^j 
ifyre  SSerbinbung  mit  bem  JBei^mittel  bie  $arbc  l)er*i 
vorbringen»    Sie  Sfyoncrbe  tjl  etnS  ber  J&auptfceifc*» 
mittel  r  weil  fte  mit  ben  meijten  garbejloffen  unloh, 
liebe  S3erbtnbungen  bilbet;  aber  eine  SRenge  anberer 
Äörper  fonnen  als  SSei^mittel  roirfen,    j.  83,  ber 
©auerjioff  för  6dt  Snbigrceiß  tc,  bie  Gnfenojcybfal,^ 
für  ben  garbjloff  ber  ©aüdpfel,  bie  Sinnfafje  für 
baS  (SoccuSrotb  u.  f,  f.,  bie  gifenojnjbfalje  für  ba3 
Cfyaneifenfaluim,  bie  SBleffalje  für  bie  6l)romfdure, 
baS  Xmmontaf  für  baS  ©ctyroefelarfenif ,  fofern  m 
bafjelbe  im  SBaffer  loölid)  macfyt  unb  if)m  baburd) 
bie  9)?6gltcf)Mt  verfcfyafft,  ftd)  mit  ber  Safer  ju  ver* 
binben  u»  f.  f* 

@S  gibt  nur  eine  fefer  Keine  2(njal;l  gärbejioffe,. 
welche  ein  fyinldnglidjeS  33ejtreben  fyaben,  ftd)  mit  ben.  | 

fdrbenben  Sengen  unmittelbar  ofyne  *£)ilfe  bet 
S3eifemittel  pi  verbinben  unb  an  ihnen  ju  haften; 
cS  müffen  be$l)alb  in  ber  gdvberei  fef;r  f)duftg  S3ei^ 
mittel  angewendet  werben* 

£)ie  Sfyeorie  ber  33ei£en  muß  ber  Harber  fd)Ied)*L 
terbingS  verfielen,  wenn  er  feine  Äunft  mit  @infid)t  j 
treiben  unb  beS  ©rfolg§  feiner  Arbeiten  verftcf)ertj  | 
fetjn  will»  2luf  ber  2Bal)l,  ber  ^Bereitung  unb  ber  fj. 
2lnrc>enbung  berfelben  beruht  feine  ganje  SBiffenfd&aft;  k 
*u  ben  babei  nötigen  mecf)aniftf)en  Verrichtungen  t fl.  ^ 
jeter  SKenfd)  von  fd)li$tem  83erfianbe  unb  forper; 
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liefen  Ärdften  gefc&icft  unb  fann  in  Äußern  gerttg^ 

feit  barin  erlangen. 

£)ftmal$  erletben  bie  33ei£en,  inbem  fte  fief)  mit 

ben  3eugen  üerbinben,  eine  3erfe£ung,  bind)  welche 
!  neue  SSerbinbungen  entfielen,  beren  ©piel  gewöhn* 
i  lid)  febr  fein  unb  be^alb  fefyr  fd£)n)er  ju  begreifen 
1  tft  Sn  biefer  v£)inftd)t  würbe  bie  gdrbcfunfit  noeft 
;  immer  unfreier  5U  SSSerfe  gefyen,  wenn  tyv  nid)t  bie 
I  6f)emie  mit  ifyrem  2id)te  üorleudbtete. 

5Bertt)oIIet  i|i  ber  (Srjle,  welcher  ben  ©runb  jur 
1  SJfjeorie  ber  33et£en  gelegt,  i()re  wahren  ©igenfcfyaften 
•  angegeben  unb  if>re  SBafyl  unb  ^fnroenbuncj  in  allen 
;  Steilen  ber  gdrbefunft  gelehrt  f)at. 

dB  gibt  Sarbfjoffe,  treibe  ftd^  im  2Baf; 
i  fer  auflofen  unb  unmittelbar  mit  ben  ju  fdr* 
1  benben  3eugen  üerbinben,  rote  ben  Snbigo,  ben 
I  garbeftoff  ber  grünen  2Ballnu£ftf)alen,  ben  JDrlean  u.  f.  f# 
I  2)iefe  ©ubftanjen  cerbinben  ftcfy  ol)ne  £ilfe  ber  23ei(ji 
'  mittel  feft  genug  mit  ben  ;u  [arbenben  3cugen.  25ev 
i  ©runb  l)iert)on  liegt  roal)rfd)einlid)  barin,  baß  ber,  in 
I  ben  meijien  ^flanjen,  namentlich  in  ben  9?inben  ber« 
ifelben  enthaltene  (Srtraftiojloff  üön  bem  ©auerjtoffe 
ber  2uft,  rote  ba3  Snbigroeiß,  unloslid)  gemalt  mtb 
!  unb  alfo  ber  ©auerffaff  bie  ©feile  be£  33eifemittel3 
I  Dertritt.  2fue>  eben  biefem  ©runbe  ftnbet  man  ber« 
jgleid£)en  garbejfoffe  auü)  nur  im  *PfIanjenreid)e. 

Rubere  garbjtoffe  lofen  ftd)  nur  in  geroifc 
fen  alfalifcf)en  9ttetatlon;ben  ( in  ber  $otafd)e 
r3ber  ©oba)  auf:  um  nun  ben  3ettgen  bie  garben 
iimtjutfyetten,  barf  man  nur  entrceber  ba3  Sftetall« 
'!  ojnpb  (bie  9)otafd)e  ober  ©oba),  welches  ben 
1  Sarbjlcff  aufgelöst  ent&äft,  mit  einer  Saure 
[idttigen,  ober  ben  3eug  in  ba8  garbebab  hinein 
[tauten,  ofyne  baß  man  notl;tg  l)at,  eine  (Saure  a\u 
i  juwenben.  2)er  ©aflor  gibt  ein  S3eifpiel  üon  bem 
erjlen  unb  ber  £>rlean  etnä  t>on  bem  jweiten  ftaüe. 


180 


£)cr  Snbig,  wenn  it)m  fein  ©auerftoff  genommen  iff, 
lojt  ß*  aud^  m  ben  alfvittfc^en  SOietaUort>ben  (in  ber 
$Potafc|e  ttnb  ©oba)  auf  unb  Devbinbet  ftd) ,  wie  ber 
SDrtean,  mit  ben  Staffen  ofyne  3wifd)enmittel ;  bie 
SSerfcfctebenfyett  tjl  hierbei  nur  bie,  ba£  ber  garbe* 
ftoff  be§  jDrlean  in  feiner  2lttfl6fung  urwerdn* 
bert  enthalten  tft,  ber  Snbig  bagegen  buvd)  feine  ^2£uf- 
lofung  feine  blaue  garbe  verloren  Ijat  unb  fte  erft 
bur#  2(nLsief)ung  be§  ©auerjtep  auö  bev  2(tmofpl;dre 
wieber  bekommt. 

£>ie  größte  2(n$af)t  aber  ber  ftdrbefioffe  fcerbuu 
bet  ftd),  ofyne  -ftftfe  ber  SSci^en,  nur  in  einem  gerinn 
gen  ©rabe  mit  ben  Beugen  unb  f)dngt  Üjuen  f« 
fcöroac^  an*  Sßiv  wollen  nun  fc^en,  welche  cf)emifd)f 
Littel  su  SBetyfä  anjuwenben  finb. 

Sie  ©äuren  inSgefammt  lofeh  alle  gdvbe-- 
jioffe  auf»  Sßeil  fte  aber  wenig  Steigung  Gaben 
ftd)  mit  ben  Stoffen  51t  fcerbinben,  fo  fonnet 
fte  nidjt  aI3  3wifd)ens  ober  SStnbemittel  bienen.  &t 
wobnlid)  nehmen  fie  fefbft  bie  gavbetfyeile,  weld)< 
von  ben  Stoffen  würben  guvücfgel;alten  warben  fe« 
l)inweg;  unb  wenn  fte  ju  ber  garbe,  welche  ftd 
barin  fejlfefct,  etwas  beitragen,  fo  Debatten  fte  ftd 
al§  33erdnberung§  mittel,  ndmlid)  fte  aerdnben 
bie  garbe,  mit  welcher  fte  ftd;  in  einer  gelinget 
Quantität  uerbinben. 

Wit  SRetaüojrpben  ju  ©aljen  wbunben,  Fonnet 
bte  Sauren  nod)  immer  al§  ©duren  wirfen, 
fte  formen  bie  §arbeflofle  auflofen  unb  w 
garbe  üerdnberm  2>enn  wenn  ein  Wlttallv^i 
an  ftd)  fef)r  aufloslid)  ijl,  fo  er()d(t  ftd)  bte  SJleigun 
jur  glufftgfeit  aud)  in  feinen  SJerbinbungen,  —  f 
iß  aud)  jebeö  ©alj;  31t  welchem  c3  mit  einer  ©dur 
fcerbunben  \%  auflfiSIid);  unb  fo  geben  alle  £)jd$N 
unb  alle  ©alje,  bie  eine  gro£c  2lufto3lid)feit  bubn 
mit  ben  gdrbc jioffen ,  ju  welken  fte  fücvwanbtfcba- 
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fyaben,  mif(6§ltcf)e  83erbinbungen.  3>tefe§  gilt  aud) 
Don  bem  tfmntoniaf,  welches  btefelben  SMenjie  Üifttt9 
wie  bie  alfaltfdjen  SÄetallojrpbe* 

©er  ÄalE  unb  einige  anbeve  alfalifc&e  9Jleta\U 
ortybe,  welche  weniger  auflöSlid),  als  bie  fo  eben 
genannten  unb  folgltd)  ju  feßen  SSerbinbungen  mef)v 
geeignet  ftnb ,  Formen  heften  ungeachtet  ntd)t  ju  et* 
gentlid^en  SSeifcmitteln  gebraud&t  werben,  weil  fte  ju 
iben  ju  fdrbenben  ©toffen  $u  wenig  SSerwanbtfd&aft 
l;aben  unb  beSfyalb  bie  SarbettyfUt  nid)t  auf  biefelben 
nteberfcblagen|  fonnen.  2fnjlatt  bie  92ieberfc§lagung  ju 
beforbern,  würben  fie  biefelbe  oielmefyr  fyinbern,  inbem 
fte  ftd)  felbfi  mit  ben  gdrbejioffen  oerbtnben  unb  bie 
garbe  berfelben  burd)  \tyu  eigentümlichen  alfaltfd^en 
©genfdbaften  tterdnbem  würben. 

SKan  fann  bafyer  lebiglid)  in  ben  unauflöslichen 
.£)n;ben  ber  SSetalle  wal)re  SSeifcmittel  ju  fmbeu 
(ftffen. 

25a  man  aber  biefe  SDtetaffo^be  nteßt  anberS 
,anwenben  Fann,  aU  wenn  fte  burd)  eine  ©dure  in 
uÄuflöfung  erhalten  werben,  fo  folgt  batauS:  baß  bie 
jSBirFungen  berfelben,  ober  ber  Setzen,  üerfd&ieben 
fepn  werben,  1)  nad)  ber  garbe  be6  SrpbeS,  2) 
nad)  if;rer  <Sigenfd)aft,  fo  tnel  ©auerftoff  abjuge^ 
ben,  alS  man  jur  v^eriwbvtngung  ber  üorgcfefctcn 
SBirfung  notljig  l)at  unb  3)  nad)  ber  großem  ober 
[.geringem  8eid)ttgFeit,  mit  weld)er  fte  ftd)  auö  ben 
Sauren,   worin  fte  in  2fufl6fimg  gehalten  werben, 

SBir  wollen  bie  Urfadjen,  weld&e  bie  SSeijcftfe* 
Derzeit  in  ben  SBivJungen  ber  SBetfeen  bejiimmen, 
lour<$geben. 

(SrjtenS,  einige  ber  3J?etallon;be  fyaben  feine, 
mbere  eine  il)ncn  eigentümliche  garbe.  Sie  erften 
geben  ben  Pigmenten  eine  weiße  ©runblage,  bei  rveU 
cfyer  bie  garbe  if)re  Dollige  9ieiul;ett  bü)alt  unb  jtu 
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gletcf)  ÖauterFeit  befommt.  2(u§  biefer  Urfacb*  be* 
Rauptet  ba3  3innojrt)b,  welcf)e§  überbteö  eine  große 
SBerwanbtfc&aft  511  ben  ju  fdrbenben  3^ugen  bat 
unb  ftcb  aus  feinen  2(uflofungen  leicht  auöfdjeibet, 
in  Xnfebung  ber  SBeiße  unter  allen  S5etfeen  ben  eis 
ficn  Slang.  T)a§  äinfojrpb,  ob  e£  gleich  weiß  genug 
tft,  leijlet  benfelben  £)tenji  ntc^t ,  weil  e£  weniger 
S3ern>anbtfc$aft  ju  ben  ju  fdrbenben  Beugen  bat  uub 
fcbwerer  bie  ©duren  oerldßt,  welche-  e8  in  2lufl6* 
fung  balten. 

2Ba§  bie  gefärbten  Drpbe,  wie  bie  be3  2Bi§* 
mutbe,  be§  SBleie*,  be3  ÄupferS  anlangt,  [0  iji  teiebt 
ju  begreifen,  baß  buvdb  bie  23ermifd)ung  it)rer  garbe 
mit  ber  garbe  emeö  gdvbeftop  bie  leitete  eine  33er*  1 
dnberung  erleiben  muß,  welcbe  ber  gärbungöfraft  beS  ; 
£)j:t)be3  gemäß  iji;  unb  baß  burd)  biefe  23ermifd)ung 
juweilen  mebr  ober  minber  angenehme  garbenfebeine  i 
f)eroorgebrad)t  werben,  oftmals  aber  aud)  folcfye,  biß 
ben  2(ugen  niebt  im  geringjien  besagen,   £>uvd)  ba3  J 
@ifenort)b,  jum  SBeifpiel,  fann  man  febr  t>ortl;etU 
bafte  SSerdnberungen  bewirfen :  biefe  SSerdnberungen 
aber  ftnb  bem  ©rabe  ber  Station  unb  folglich  ber 
garbe  beffelben  untergeorbnet. 

3weiten3,  laffen  bie  aKetallojrpbe ,  inbem  fie  fid) 
mit  ben  gdrbeftoffen  üerbinben,  benfelben  einen 
2l;eil  ibreS  ©auerftop,  ber  ibnen  eine  gewiffe. 
jCluantttdt  SBafierfloff  entjiel;t.  ©aburdp  wirb  jwu 
feben  ben  SSejlanbtbeilen  ber  gdrbejbffe  baS 
©leiebgewtebt  aufgehoben;  ber  Äoblenjfaff,  weU 
djer  in  bie  S3erbinbung  biefer  ©ubflanjen  eingebt, 
wirb  t)orberrfd)enb,  unb  bie  garbe  befommt  burdj 
benfelben  einen  mebr  ober  weniger  bunfcln  ©d)ein. 

2(u$  bem  aufgehellten  ©runbfafee  folgt:  baß 
biejemgen    SÄetallojcpbe,    welcben    ber    ©auer|loft  I 
febwad)  anfangt;  wie  bie  S)n;be  be$  ©olbeS,  be3 
©ilbero  unb  beö  ÄuecfftlberS,  ju  guten  iöeifecn  ni$t 
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geeignet  flnb.  £)ie  ju  biefem  3tt>edPe  taugltd^ftett 
jbrpbe  ftnb  biejenigen,  welche  mit  einer  gewiffen 
Äraft  ben  ©auerjloff  jurücf galten  unb,  nacfybem  fie 
einen  £!)eil  bcjjelben  abgegeben  foaben,  bie  garbe 
wenig  üerdnbern.  ©in  folc^eS  tjl  ba$  3innojnpb,  wie 
wir  bereits  gefagt  fyaben* 

©rittenS,  ein  SKetaßorpb  ift  um  fo  mef)r 
einer  £3ei£e  tauglich,  je  leichter  e£  ffd)  au8  ber  Saure, 
bie  e§  in  2Iuflofung  fydlt,  auefd)eibet.  Senn  je 
fd)wdd)er  bie  Änjiefoung  bcjjelben  ju  ber  ©dure  i% 
befto  ftdvf  er  wirb  eS  bie  garbfloffe  an  ftd) 
jieben  unb  baburd)  befto  uermogenber  feyn ,  biefe 
unb  bie  ju  fdrbenben  3?uge  feji  unb  bleibenb  mit 
einanber  $u  uerbinben.  2(u3  biefem  ©runbe  I;at  man 
in  allen  galten,  wo  man  bas  (Sifenojrtyb  anwenben 
n>i(Ir  bie  2tuflofung  beffelben  in  ßffigfdure  (bie  6u 
fenbeifce)  ber  2Iuflofung  in  ©d)wefelfdure  (ber  Hüft 
lofung  beS  ©ifenmtriolS,  Supfcrwaffers)  üorjujieben. 
Sa  auperbem  bie  frei  geworbene  ©dure  in  bem 
Öabe  juruef  bleibt  unb  bann  ju  einem  äSerdnbe* 
rung 6 mittel  wirb,  fo  folgt  barauS:  baß  bie  £$er* 
inberung,  welche  bie  bei  weitem  fcfywddjere  (Sffig* 
-aure  bei  ber  jlattbabenben  öerbunnung  hervorbringt, 
m  S3etreff  ber  gavbe  unb  ber  ju  fdvbenben  3euge, 
oiel  weniger  ju  fürchten  ift,  a(§  biejenige,  welcfte  bie 
5d)wefelfdure  erjeugt,  beren  SBirffamfeit,  felbji  bei 
t)rer  SSerbimnung  mit  SBaffer,  fel)r  groß  ijt. 

2(u3  bem,  wa§  wir  \>on  ben  S3cifcen  gefagt  Ija- 
ii)en,  geben  folgenbe  Siefultate  Ijervor:  1)  iDie  ©aus 
:en  wirfen  in  ber  gdrberei  entweber  al§  3tüfC6* 
"ung§  mittel  ober  alS  33  e  r  du  b  er  ungSmi ttel 
anb  teilen  biefe  Gngenfdbaft  ben  93?etalIon;ben  mit, 
n  weld)en  fie  im  UebermaaS  v>orl)anbeu  ftnb.  fßon 
liefen  Serbinbungen  (mb  alle  mit  ©du  e  uberfdttig; 
:en  ©alje,  welche  wenig  2tufloelid)fcit  l;aben,  wenig 
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ßefcf)tcft,  bte  Sarben  febr  ju  beränbevm  ®af)er  wirb 
bflS  fauve  weinjleinfaure  Äali  (ber  SBeinflem,  Sßein* 
fteinrabm,  Cremor  tartari)  in  ber  gdrberet  fe^r 
bduftg  angewenbet.  2)  (Sben  fo  bat  man  bte  aufloS* 
lieben  alfalifd&en  SJletalloxtybe,  als  baS  reine  Äali 
(bte  d^enbe  $>otafcbe),  baS  reine  Patron  (bte  dfeenbe 
©oba)  unb  baS  reine  2lmmontaf  a(S  'ÄuflofungS* 
mittel  unb  als  §3erdnberungSmi  ttel  ju  be* 
trauten,  roelc^c  in  mannen  Sailen  nü^lid)  fepn  Eon* 
nen.  3)  ©fe  unauflöslichen  SRetoKoyvbc'  ftnb  bie 
einzigen  SSerbinbungen,  weldje  ju  eigentlicben  SBeifcen 
taugen.  4)  £>aS  belle  SSeifemittel  ift  baSjenige  STOcs 
tallonjb,  welches  ein  großes  S3efireben  bat,  mit 
ben  Sarbftoffen  unb  mit  ben  ju  fdrbenben  3eu* 
gen  ftd)  ju  üerbfnben.  £)ie  Sbonerbe,  welche 
bie  ©runblage  beS  2llaunS  ausmacht,  beftfet  ^orjug^ 
lief)  ade  biefe  (Sigenfcbaften;  ft'e  bat  eine  fcljr  grojse 
SSerwanbtfdbaft  ju  ben  Sarbeftoffen  unb  ju  ben  $u 
fdrbenben  3eugen;  ft'e  erl)öl;t  bureb  tf>re  SBeige  bie 
Cautevfeit  ber  Sarben,  ol)ne  fie  im  mmbejlen  gu  t>eri 
dnbern  unb  Reibet  ftd)  fet>r  leidet  auS  ben  ©duren 
aus,  treibe  fie  in  tfuflöfung  balten.  £>te  efftgfaure 
Sbonerbe  beft^t  alle  bie  genannten  (Sigenfcbaften  in 
einem  nod)  bobern  ©rabe,  als  ber  gewöbnlic^e  2llaun, 
wäl  bie  (Sfftgfdure  ftd)  nod)  mel  leidjter  t)on  ber 
Sbonerbe  febeibet  unb,  inbem  fie  in  bem  garbebabe 
jimidfbletbt,  weniger  auf  bie  garbe  wirft,  als  bic 
©<$wefelfdure, 

25ic  Unterfucbungen  ber  in  ber  Sdrberet  ge« 
n>6bnlid>jlen  äBetfcmittel  baben  folgenbe  STefultate 
geliefert: 

1)  Sßenn  bie  begetabtlifd&en  unb  bie  tbierifdjm 
(Stoffe  mit  2llaun  bel;anbelt  werben,  fo  iji  eS  niebt 
bie  Sl)onerbe  allein  ,  welche  ftcb  mit  ihnen  üerbtnbef, . 
fonbem  ber  ganjeÄlcum;  unb  tu  bem  Salle,  wo  biefe 
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(Stoffe  mit  Äalf  in  S5cruf)rung  fommen,  n>irb  ein 
S^ctl  beffelbcn  burd)  biefeö  £*t)b  be§  SalcutmS 

2)  TTtte  alFalifdje  unb  erbtge  SJietallonjbe,  wenn 
fte  mit  ben  2Cufl6fungen  be§  2(taun3  befyanbelt  wer* 
ben,  jerfefjen  il)n  unb  verwanbeln  ifyn  in  faureS 
fcfewefclfaurcS  Äali  unb  in  ein  ©alj,  ba3  weniger 
fauer  iß,  alS  ber  2(laun  unb  burd)  wteberljoIteS 
SBafcben  in  reine  £f;onerbe,  in  fd)wefelfaure3  Stall 
unb  in  2I(aun  üerroanbelt  werben  fann. 

8)  Sie  effigfaure  £f)onerbe  wbinbet  ftd)  eben 
fo  innig  mit  ber  SBolle,  ber  ©eibe,  ber  &5aumwoUe, 
bem  Seinen  unb  bem  $an\:  in  biefer  SSerbinbung 
aber  wirb  bie  ©fftgfdure  fd)tt>ad)  juviicfge^alten, 
fc^on  burd)  SBerübrung  ber  Suft  gebt  ein  £l)eit  bev- 
felben  verloren,  unb  bann  uerwanbclt  fte  ftd)  tri  faure 
effigfaure  S^onerbe,  bie  von  bem  SBaffer  l;inweg  ge* 
nommen  wirb  unb  in  bloße  £l;onerbe,  welche  auf 
ben  ©toffen  jurüdfbletbt. 

4)  25er  titlauri  unb  ber  SBeinftein  werben  nid)t 
jerfe^t:  burd)  ifyre  SSerbinbung  aber  wirb  ihre  #Uf* 
lo§lid)?eit  vergrößert.  Sßirb  bie  SBolIe  mit  2(taun 
unb  SBeinftein  jugleid)  bebanbelt,  fo  wirb  nur  ber 
2Bein|lein  jerfe^t ;  bie  SBetnfleinfdure  unb  ber  ZUmn 
verbinben  ftd)  mit  ber  SBoKe,  unb  ba§  Skdi  (bie 
$Potafd)e,  ein  S5ejlanbtl;etl  be§  SBeinftein?)  bleibt  in 
bem  S5abe  jurücf. 

5)  ©ie  wivffamjlen  ©duren  beftfcen  bie  Gngetta 
fd)aft,  baburd),  baß  fte  ftd)  mit  ber  SBoKe  oerbiiu 
ben,  bie  gavbjioffc  auf  berfelben  ju  befeftigen.  S)iefc 
bat  aueb  bie  wetnjleinfaure  S^oncvbe  in  einem  Ijo* 
ben  ©rabe. 

6)  ©er  IfHatin  unb  ber  SBeinftein  fmb  nid;t  jit 
allen  färben  oI;ne  Unterfd)ieb  anjuwenben,  unb 
tyr  SSerfydltuiß  tySngt  von  ber  Sftatur  ber  garb- 
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jloffe  ab,  £>ie  $u  fdrbenben  3euge  bürfen  ni#t 
langer  a(3  jwet  ©tunben  bannt  befyanbelt  werben; 
unb  wenn  fte  nacft  ©mpfang  ber  S3ei£m  an  einem 
feuchten  SDrte  bleiben,  fo  tragt  biefeS  nid)t§  bei,  bie 
SBirfung  berfelben  ju  vergrößern,  ober  bie  garbe  ju 
t>erfidrfen. 

7)  ©te  ©^arladE)farben-  ftnb  nicf)t  33erbinbun* 
gen  von  ßocbenide  unb  3innojrt)b,  fonbern  Don  So« 
cfyenille  unb  SBeinfteinfdure,  welcbe  ftcfo  vermittelet 
beS  mit  ©aljfdure  bejubelten  unb  orpbirten  3inn* 
ojrpbeS  faltbar  mit  ben  ju  fdrbenben  ©toffen  verbins 
ben;  aucfy  tyti  ftnb  bie  *Seinjieinfdure  unb  bae  3inn* 
ojrpb  bie  wirffamen  ©toffe. 

SBenn  man  nad)  biefen  Siefultaten  |tc£)  richtet, 
fo  wirb  man  bie  S3ei£en  mit  beu  ju  fdrbenben  3eus 
gen  mit  glücflid)?m  @rfolg  verbinben  unb  viele  $ro* 
jeffe  ber  gdvberei  verbeffem. 

SMe  S3ei£mittel,  welche  wir  ber  @(;emie  verban* 
fen,  ftnb  inbeffen  nicfyt  bie  einigen,  welche  une>  ju 
©cbote  jW)en.    2>ie  Statur  bietet  un6  beren  nicf)t 
weniger  fcbd^bare  in  mehreren  fejlen  unb  fluffigen 
vegetabilischen  ©ubflanjen  bar,  in  fetten  SDelen,  in 
ben  ©alldpfeln,  im  ©umacf)  unb  anbern  ßrjeug* 
niffen.     £)ft  tfi  ber  gdrber,  um  ben  garben  ben 
großen  ©rab  von  g^efltgf ett ,  ben  er  auf  vegetabi* 
lifdfjen  ©toffen  erreid)en  fann,  ju  geben,  genötigt, 
bie  Wittel,  welche  bie  Äunjl  unb  bie  Statur  \t)m 
reicht,  5U  vereinigen.    (Sin  augenfdE)einlicf)e3  33eifpiel 
wirb   un3  bie  Färbung  bee>  2(Drianopfl;3?otl)  auf 
33aumwotle  unb  feinen  barjMen»     Sie  tl)ierifd)en 
©toffe  ftnb  ifyrer  9?atur  nad)  mebr  geneigt ,  ftd) 
mit   ben    garbftoffen    jit    verbinben   unb  erfor« 
bern   feine    fo  große  Vorbereitung  burd)  33:i£eiU 
Sur  bie  ©eibe  tfi  geivol;nlid)  ber  3C(aun  ^ureicfeenb; 
bie  SBode  verlangt  bloö  bie  Seiten  von  2((aun  unb  ; 
SBeinftein,  um  eine  grope  Xnja^l  von  gavbcn,  bie 
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man  \\)x  mitreiten  will,  fefl  anzunehmen.  (Sin  dhn* 
lieber  Umflanb  ftnbet  aud)  bet  ben  ^Pflanjenfafem 
llatt,  unb  man  wirb  ben  ©ebrauch  ber  SSei^en  febr 
befdjrdnfen  fonnen  ,  wenn  geinen  ober  ^Baumwolle 
im  garbe  erhalten  foll,  bie  fetner  großen  geftigfeit 
fähig  ifl  ober  wenn  man  nicht  bie  2Cbfid)t  hat,  fic 
ooUig  bauerhaft  barjujMen.  9)?an  befd)rdnft  fid) 
Dann  auf  ba3  ©alliren  unb  Alaunen,  juwcilen  bloä 
auf  ba£  lefetere. 

3uweilen  t)ermtfcf)t  man  bie  33ei(je  mit  ben 
garbeftoffen ;  ein  anbereS  9J?al  wenbet  man  fic 
auf  bie  ju  fdrbenben  3euge  an,  ehe  man  biefe 
in  ba£  eigentliche  garbebab  bringt;  in  gewiffen  gdüen 
oerbinbet  man  beibe  SJlittel  mit  einanber. 

2)te  meijten  SJeigen  werben  warm  in  t>erfcf)ie* 
benen,  bie  Temperatur  ber  2£tmof^t)drc  überfieigen* 
ben  ©raben  angewenbet,  welche  wir,  fid)  barbieten* 
ber  ©elegenheit  ju  geige,  bcjttmmen  werben;  an* 
bere  falt,  bei  ber  gewöhnlichen  Temperatur  ber 
2ftmofphdre. 

2ßenn  bie  Operationen  ber  gdrbefunft  mehrere 
S3ei£en  erforbern,  fo  ijt  bie  Drbnung  ,  in  welcher  fic 
angewanbt  werben  muffen,  nicht  gleichgültig.  2Bir 
werben  baher  basjenige,  roaö  ju  biefem  Swecfe  btent, 
anjeigen. 

3m  Allgemeinen  muffen  alle  3euge,  nachbem  fic 
bie  SBeil^en  erhalten  haben,  getroefnet  werben,  weil 
bie  jur  Auflösung  ber  ä3et£cn  angewanbte  glüffig* 
feit  SSerwanbtfdhaft  ju  ben  Sengen  h^t  unb  baburd) 
bie  83erwanbtfd)aft  ber  Seiten  ju  ben  3eugen  fchwd* 
chen  würbe.  25iefe  Siegel  leibet  jeboch  einige  2(u3* 
nahmen,  welche  wir  fpdter  angeben  werben. 

Sie  3eugbiucfcm  beruht  ganj  auf  benfelben 
©runbfd^en,  wie  bie  gewöhnliche  gärbevei  unb  unten 
[Reibet  ft<$  oon  biefer  nur  in  ber  chemifdjen  23e!janb* 
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lung.  (S3  werben  ndmlid)  bti  ©eigen  mit  ©ummt 
ober  ©tärfe  berbieft,  ücrmttteljl  SDiobetn  auf  ben  3?ug 
aufgebvueft,  hierauf  gut  auSgeroafdjen  unb  in  ber 
garbebrül)e  aufgefärbt»  33Ioö  tote  mit  ber  SSeilje 
bebrueften  ©teilen  nehmen  bie-garbe  an,  bie  übrigen 
bleiben  ungefärbt»  SDurd)  Xmvenbimg  Derfdbiebenet 
33ei£mittel  (äffen  ftd)  mittelji  einer  unb  berfetben 
garbcbrülje  *>erfd)iebene  Nuancen  l;erj}ellen.  33töu>eilen 
färbt  man  ba§  ganje  ©tuef  3ettfj  unb  .bebvuef  t  e§  l)ier* 
auf  an  einzelnen  ©teilen  mit  einer  ©ubjlanj,  welche 
bte  83eige  an  biefer  ©teile  wieber  wegnimmt.  Sie 
fubjtantfoen  §#rben  werben  mit  ©ummt  ober  SlcU 
jiev  wibicft  -aufgebrueft. 


Giertet  2Cbf<&nttt 

23on  ben  ju  fdrbenben  ©toffen  unb  ben  83orbereU 
tungen  berfelben  311  ber  gärbereü 


SSon  ben  §u  fdrbenben  Stoffen  an  ffrf> 

grfler  Äftifel. 
SB  0  n  ber  Sß  0  i  l  e, 

3Me  Söolle  tfl  bie  Ärt  Don  paaren,  mit  welket 
bte  ©d)afe  unb  anbere  Spiere,  $.  33.  baS  SJigogne* 
fc&af,  baS  2ama,  bie  S^ibet^iege  2c.  bef leibet  fmb, 
unb  bie  ffd)  Dan  anbevn  paaren  burdö  bie  ©igen? 
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fd>aft  miSjeld&nen,  baß  fte  ftd)  ftljen  raffen.  SBenn 
fte  abgefdboren  werben,  fangen  fte  an  einanber  unb 
werben  ba£  83 ließ  genannt.  Äommt  bie  SBolIe 
ntd^t  t>on  ber  frifcfyen  ©d)ur,  fonbern  t>on  bem  gell 
eines  tobten  Sl)ier3,  fo  nennt  man  fte  tobte  SBolle, 
©terbling^wolle.  ße^tere  tji  f;art  unD  obne  geftig* 
fett,  unb  ba  \t)t  bie  33ef)anblung  mit  Ädlf  beim  (§nt* 
Ijaaxcn  ber  Seile  alles  gett  entzogen  f)at,  fo  fel;lt  ber* 
felben  ba6  Sttarfige  unb  ber  9?en>,  ber  ber  frifcö* 
gefdjornen  SSolle  it)re  ©üte  verleibt. 

3Me  ÜZBolle  Don  franfen  Spieren  nimmt  beim 
Sarben  nur  l;6d)jl  unoollfornmen  an.  £3ci  einem 
83eifud)e  fanb  man  bie  gavbe  auf  3  Derfcfyiebenen 
©eweben  aus  einem  unb  bemfelben  garbenbabe :  1) 
bei  bem  ©ewebe  auS  ber  SÖSoüc  Höeä  gefunben  ,£)am* 
melS  t)ortreff(td);  2)  bei  bem  au$  ber  SBode  eines? 
franfen  $ammtlf,  ftf)wad);  unb  3)  gan$  fd)te<$t 
bei  einem  ©ewebe  au$  ©terb(inge<wolle. 

Seim  2(nfaufe  gibt  e3  Pein  SKittel,  btefe  Ott* 
fd)iebenen  ©orten  ber  2Q3oHc  ^u  unterfcfyeiben,  unb  ber 
Äaufer  l)at  feinen  anbem  2lu§weg,  als  bie  SBolIe 
Don  ben  franfen,  tobten  unb  gefunben  ©cf)afen  jß 
i  gleid)  l)of)en  greifen  ju  faufen. 

Sebe  rolje  SBoflc  iß:  Don  ber  9ltfm  mit  einer 
braunen  SRaterfe  überwogen,  bie  man  ben  ©cfjwciß 
ober  ba§  SB  ollenfett  nennt,  weld)e£  $u*  äierwab' 
nmg  gegen  bie  Spotten  bient.  £)iefe  SRaterie  muß 
bie  3öo(le  behalten,  fo  lange  man  fte  im  SBovraty 
aufbewahrt. 

ÜKan  l)at  biefen  ©d&wetß  untcrfud&t  unb  gc* 
funben,  baß  er  1)  jum  größten  S^eil  au6  einer 
Äalifeife,  2)  au§  ein  wenig  fofylenfaurem,  efftgfau? 
ten  unb  faljfauren  Äali,  3)  auö  etwas  mit  einem 
unerfennbaren  ©toffc  Derbunbenem  Äal?  unb  4)  au§ 
einer  tt}terifd)en  ©iibftanj  bcjieljt,  welche  il;m  feinen 
befonbern  ©eruef)  gibt.   Sc  feiner  bie  SBolle  ifl,  befto 
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mef)r  enthalt  jte  ©eftweiß*).  #  £>ie  Sßolle  ber  SJierb 
no3  enthalt  jwei  ©ritttbetle  it>reS  ©ewichts,  bie  ge* 
meine  SBolle  niebt  mehr,  als  ein  SDritttbeit;  bie 
erffc  iß  auch  brauner,  als  bie  jweite.  SSon  biefem 
Schweiße  muß  bie  Söolle  gereinigt  ober  entfettet 
werben,  ehe  fte  irgenb  eine  garbe  annehmen  fann. 
2Bie  biefeS  bewerf  ftelltgt  wirb,  werben  wir  im  83er* 
folge  biefer  Seilen  naher  fennen  lernen. 

3weiter  Ärt'tfef. 
SB  o  n   ber   ©  e  t  b  e. 

Sie  ©eibe  tji  ba3  $)robuft  ber  fogenannten 
©eibenraupe,  welche  auf  ben  üftaulbeeibaumen  lebt 
unb  ftcf)  bofelbjl  bebufS  ihrer  SSerwanblung  in  einen 
(Schmetterling  einfpinnt.    Sftan  hat  jum  ©eibenbau 
befonbere  Vorrichtungen  unb  SBerfabungSarten ,  mit«  i 
teljl  welker  man  bie  @ier  biefer  Spiere  bei  einer 
Temperatur  üon  20  —  24 0  9?.  auefommen  (aßt, 
bann  bie  jungen  JRdupc&en  ndbrt  unb  aufjteJ>t  unb, 
wenn  ftch  biefelben  einfpinnen  wollen,  ihnen  baju  bie 
nötigen  Hilfsmittel  bavbietet  unb  enblich ,  wenn  fte 
mit  biefer  Ärbett,  welche  ben  ßoeon  bilbet,  fertig 
ftnb,  biefelben  tobtet,   ohne  festeren  ju  behäbigen. 
Äße  biefe  Verrichtungen  ju  betreiben,  würbe  f)ter  $u  ; 
weit  führen,  e8  mug  t)ier  nur,  ju  mehrerer  Äennt*  ■ 
niß  ber  ©ache,  golgenbes  erwähnt  werben. 

©obolb  bie  Sfaupe  ftd)  einfpinnen  will,  bietet 
man  ihr  einige  Steine  9iüt()d)en  bar,  unb  ffe  bi(bet 
nun  in  7  —  8  Sagen  au§  einem,  in  ihrem  Snnem 
befmblid&ert  ©toffe  ein  eiförmiges  ©efpinnfi,  ba3  ge*  I 
wohnlich  in  feinem  langten  £)urd)mefj*er  U2  —  2  3ofl 
halt  unb  au§  einem  einzigen  gaben  be|1e(;t.  SJJad) 


*)  ©•  ©eftlerS  ueue$  allgemein.  Sounn  ber  Chemie, 
S3b.  3/  ®.  437  :c. 
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:  ber  SSoIIenbung  btefeS  ©ebdubeS  tobtet  man  bttrcfj 
:  $:£e  ba$  £l)ier  im  Snnern,  ba  baffelbe  außerbem 
:  beim  XuSfried&en  ben  ßocon  burd&bobren  unb  t>er* 
i  berben  nntrbe,  unb  winbet  nun  ben  gaben  felbjf  üon 
i  bem  ßocon  ab.    35a  berfclbe  aber  burcf)  eine  gum« 
j  mofe  geucfctigfcit  ju  einem  ©anjen  üerbunben  ijt.,  fo 
I  legt  man  bie  ßoconS  beim  Äbroinben  in  f)ei£e$>  2Baf* 
fer  ^  um  jene§  SSinbemtttel  aufjulöfen.     ©o  erl)dlt 
man  Don  einem  ßocon  oft  einen  gaben  t>on  1000 
guß  Sange,  roeld)er  nid£)t  nevfponnen  wirb,  inbem  bteS 
bereite  bur$  ba3  Zt)kx  felbft  gefd)eben  t|T  r  fonbern 
Don  benen  man  nur  mehrere  jufammenbrebt,  um 
;barau£  einen  gaben      bilben.    ©ie  feinflen  fetbenen 
■©toffe  befielen  au§  4 — 5fad&er  ©etbe,  geroöbnlid) 
bilben  aber  7  —  8  bergleicfyen  gaben  einen  einzigen 
folgen,  wie  er  tterroebt  wirb. 

2Me  robe  ©eibe,  roie  fte  in  ben  ^anbel  fommt, 
ift  tfyeilS  weiß,  tbeitö  gelb  unb  fübrt  ben  tarnen 
weiter  unb  gelber  50 a ji ,  aud)  ifl  fte  mit  einem 
girniß  überjogen,  welken  man  lange  3^it  ©ummi 
genannt  bat. 

9?ad)  gjlulbcr'8  2fna(pfe*)  ber  ©eibe  befielt  bie* 
felbe  in  100  Steilen  au3 


gcttjloff  unb  £arj  .    .   .    .     0,10  0,30 

100,00  100~00 
^'Äufjcrbem  fanben  fi'cf)  nod)  ©puren  einer  eigen* 
tbumlicfyen  ©dure,  ber  ©eibenfdure,  unb  üon 
©aljem 


(Stroeijjftoff 
SBacbSfloff 
Sarbjtoff 


©eibenfafevffoff 
©äderte  (Seim) 


©elbe* 
53,47 
20,66 
24,43 
1,39 
0,05 


Söeife* 
54,04 
19,08 
25,47 

Ml 

0,00 


*)  D.  »inglcrS  ftotpt,  Sourn.  23t),  LXII.  ©.  118. 
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©er  ©eibenf aferjloff,  welcber  bte  ©runb* 
läge  ber  ©eibe  bilbet,  ffcbt  ganj  wie  bie  ©eibe  felbfl 
au3,  ijl  aber  jarter,  btegfamer,  weniger  baltbar, 
fc&werer  als  Söaffer*  Sm  2Saffer,  Älfobot,  2Tetf)er, 
gelten  unb  ätfyerifd&en  Selen  tmb  in  ©fftgfdure  ijl 
er  unloSlid);  in  concentrtrter  ©aljfdure  unb  in  com 
centrtrter  ©alpeterfditre  16(1  er  fid);  burd)  Äodbeit 
mit  festerer  wirb  er  in'  SDjralfäure  üerwanbelt* 
©d)wa$e  Kalilauge  tterdnbert  ti>n  ni$t,  jlarfe  16(1  I 
tbn  auf.  3n  foljlenfaurem  Äali  unb  in  2(efeammo* 
ttiaf  ijl  er  unloSltd). 

©ie  ©allerte  lofl  fic&  im  SBaffer  ju  einer  Flebri* 
gen  an  ber  2uft  fid)  mit  ammoniafalifcfyem  ©erud)e  j 
gerfefcenben  glufftgfeit  auf;  in  2ttfol)ol,  2(etber  unb  I 
ibeten  ifl  fte  unlmfäfo.    S3on  concentrtrter  ©alpeter*  j 
fdure,  ©aljfdure  unb  ©djwefelfdure  wirb  fte  bei] 
gewöhnlicher  Temperatur    ol;ne  garbenöerdnberung 
gel&jft   ©te  ©allerte  16(1  fid)  aud)  in  dgenben  unb 
baftfefc  fol;tenfauren  2fl?alten*   ©te  ma$t  in  Serbin*  I 
bung  mit  bem  (Siweißjloff  baSjenige  aus,  was  man 
fonfl  ba£  ©ummi  ber  (Seibe  nannte  unb  i(l  in  fajt 
allen  ©tttefen  bem  tf)ierifd)en  2eim  ober  ber  tfyierU 
fd)en  ©allerte  dbnltcb. 

©er  eiweißfiof f  wirb  im  troefenen  3u* 
jlanbe  r>on  concentrtrter  ©chwefelfdure  nur  bei  @r* 
Ijtfeung  gef<$wdrjt,  im  feuchten  fd)on  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  getojl;  öerbunnte  ©chwefelfdure  16(1  ihn 
gar  ntd&t,  wol)l  aber  concentrirte  ©alpeterfditre  beim 
Erwärmen,  im  feuchten  Sujlanbe  aud)  bei  gewöhn« 
lieber  Temperatur;  fte  tterwanbett  ibn  in  äDjcalfäure* 
©aljfdure  16(1  if)n  nur  in  ber  SSSdrme  ober  wenn  er; 
feuebt  iji»  Sn  concentrtrter  (Sffigfdure  16|1  er  fid)  ju 
einer  fettig  anjufublenben  glöfjigfeit  2fefcenbe  2(lfa* 
lien  lofen  ilm  ebenfalls  SSom  gewöhnlichen  Giwetp  ijl 
i>a§  ©eibeneiweip  nod)  burdf^  bie  2(bwcfenl;eit  tton 
freiem  ©d;wefel  fcerfdjieben* 


193 


25er  2Bad)5jtoff  betreibe  Fommt  DoHfommett 
mit  bem  Gerin  be3  33tenenwadE)fe3  überm. 

35er  ^arbjloff  ber  gelben  ©etbe  tft  im  reinen 
3uj!anbe  rotJ; ;  burd)  concentrirteS  2fe£fali  wirb  er 
bunfler;  im  SBaffer  ifi  er  nid)t,  wof)l  aber  im  2ClPo- 
fjol,  2tetl)er,  getten  itnb  dtf)erifd£)en  Delen  loSlid). 
£)urd)  @)lor  unb  fc^wefelige  ©dure  wirb  er  hellgelb, 
faß  farbelo^» 

©er  gettfioff,  ba3  #arj  unb  bie  ©eiben* 
fdure  bieten  nid)t$  33efonbere3  bar. 

©er  ©eibenfaben,  vote  er  von  ber  3iaupe  ge* 
fponnen  wirb,  ifi  nicf)t  einfad) ,  fonbern  boppelt; 
jwei  cptmbrifcfye  ^dben  ftnb  an  einanber  geflebt  unb 
unb  jwar  feiten  fo  lofe,  baf^  bie  cplinbrtfcfye  $orm 
eincS  jeben  beutlid^  erhalten  ifl,  meijtentfyeilS  mefyr 
!  ober  minber  feft,  fo  baß  eine  Abplattung  unb  mefyr 
?llyptif<#e  gorm  be$  ©oppelfabenS  entjletyt. 

dritter  TLxtittl. 
SJon  ber  SSaumrooIle. 

Sie  SSaumwolte  befielt  au6   einer  2Crt  fcon 

5laum,  welcher  ben  ©amen  ber  SSaumwolIenffaube 
,  'infyüllt,  bie  üornetjmlid)  in  2(ften,  Jtfrüa  unb  2lme* 
,  ifa  gebogen  wirb  unb  nur  in  einigen  ©egenben 
:  SuropaS  gebeifjt,  welche  mit  jenen  ßdnbern  eine 
I  ajl  gleiche  SBdrme  haben* 

Titte  ©orten  berfelben  ftnb  mehr  ober  minber 
:  ein  unb  fauber  unb  ber  ©rab  il;rer  Steinzeit  unb 

Sauberkeit  benimmt  oft  ihren  SBert^  Senn  wenn 
:  te  t>oll  Unratf;  unb  Unreinigfeiten  ober  burch  $eu$j 
:  igfeit  tterborben  iji,  fo  gibt  fte  einen  beträchtlichen 

fbgang,  laßt  ftcf)  fehlest  fptnnen  unb  ijt  fchwer  ju 
i  >leicl)en  unb  ju  färben. 

Sie  im  $anbel  üorfommenbe  35aumwoUe  tfjeilt 

nan  gewöhnlich  in  bie  ber  Snfeln  unb  in  bie 
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beö  £)riente§.  £)te  erftere  erfcilt  Derfötcbene  Wa- 
rnen na*  ben  Snfeln,  welche  biefelbe  liefern.  ©o 
l)at  man  3.  35.  äöolie  üon  ©uabeloupe,  »on  ©t. 
Domingo,  uon  ßapenne,  t>on  SRaragnan,  t>on  ben 
©onairen,  fcon  ©t.  gucie,  t>on  SDiaria  ©alante,  t>on 
©t.  (gujtadje,  t>on  S3erbiel,  t>on  ©t.  SE&omaS,  00t 
©urinam  unb  (Sffequebo.  2£üe  btefe  ©orten  t>on 
SBaumwotte  fommen  rob  ju-unS. 

Sic  öötjfiglid$e  ^Baumwolle  üon  ben  Snfeln 
iji  bie  auS  bei  tprooin*  Sßaragnan  in  SBraftlten ;  fte 
wirb  felbfi  ber  üon  Gapenne,  welche  wegen  it>rer 
SBeipe  unb  Setnfctt  fetyr  geartet  tft,  öorgejogen. 
SBeniger  gefragt  tjpt  bie  ^Baumwolle  üon  ©urtnam, 
bod)  achtet  man  fte  mel)r,  als  bie  üon  ^Domingo, 
welche  weiß  unb  biegfam  ijl  unb  ftd)  fef)r  gut  fpuu 
nen  laßt  Sic  Skumwolle  t>on  ©uabeloupe  ifl  ge* 
ringer  alö  bie  ledere;  fte  wirb  jebod)  l}duftg  üer> 
arbeitet 

2)te  S3aitmwoHe  auS  ber  Sekante  ober  bie  orien* 
talifdje  wirb  aud)  im  $anbel  (h;prifd)e  SSaum*. 
wolle  genannt,  ©ie  iß  weniger  geartet,  al§  bie 
üon  ben  Snfeln.  ©te  iß  jwar  fd)6n  weiß,  aber 
gewöhnlich  fel;r  unrein,  etwas  bart  unb  trotfen  unb 
voll  Änoten,  bie  fte  brühig  unb  ju  feinem  ©e; 
fpinnß  untauglich  madben;  auef)  nimmt  fte  bie  gar* 
ben  etwas  fcfywer  an.  SD?an  unterfd)eibet  beinahe 
SO  ©orten;  einige  nennt  man  Sanbbaum  wolle, 
anbere  ©ee  bäum  wolle.  ©ie  erßeren  ©orten 
ftnb  bie  aus  9?atolien,  bie  le^tern  bie  t>on  ben  Sn- 
feln beS  2(rd)ipelagu3.  SDian  nennt  fte  au*  SBaum: 
wolle  uon  Saloniki,  Don  ben  ©arbanellen,  t>on  ©at; 
lipoli.  23on  ber  beßen  S3efc&affenl;eit  tß  bie  t>or 
©alonicf)i. 

Zlk  Baumwolle  tß  t>on  ber  Statur  in  einem 
gewiffen  ©rabe  gefärbt;  gewol;nlidE)  tji  il;re  garbt 
ein  weißliches  ©elb,  auef)  ein  fc^wd^ereS  ober  ßar? 
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Fere§  xotl)l\d)e3  ©elb,  rocld^e^  juwetlen  fo  bunfel  ift, 
baß  man  au3  bem  ©arn  ©toffe  Derfertigen  fonnte, 
welche  biefe  natürliche  garbe  behielten.  83on  bt- Ten 
natürlichen  färben  mug  fte  befreit  werben,  wenn  it;r 
anbere  garben  mttgetheit  werben  foüen. 

Vierter  Ärttfel. 
SBom  tthu 

25er  Sein  tft  eine  einjährige  $flanje,  welche  in 
allen  Sanbern  GruropaS  unb  auch  in  anbern  SEBclt* 
teilen  gebaut  wirb,  entweber  um  1t)tt§  ©amcnS, 
ober  um  ber  JRinbe  tf>reä  (Stengel^  willen.  2In  ei« 
nigen  SDrten  l)at  ber  Sein  mit  langem  ©tenget,  ber 
1  Diele  gaben  gibt,  an  anbern  ber  mit  furjem  ©ten* 
gel,  ber  feine  gaben  gibt,  ben  33orjug. 

Um  ben  £ein  ju  fpinnen  unb  ju  weben,  fmb 
gewiffe  3uberettungen  bejjelben  nothwenbig ,  buref) 
welche  feine  Siinbe  Don  bem  ©ummi  unb  Don  ben 
holzigen  Steilen  immer  mehr  befreit  unb  nach  unb 
|nad)  biegfam  unb  jum  ©pinnen  tauglich  gemacht  wirb. 

2)te  erjle  biefer  äubereitungen  ift  ba3  Sioften* 
Siefen  befielt  in  einer  ©dbrung,  woburd)  ba$  fle* 
brige  ©ummi,  welcf)e3  nid)t  nur  bie  Däfern  ber 
Stinbe  mit  einanber,  fonbern  auch  mit  bem  hörigen 
Steile  beS  Stengeln  Derbinbet,  aufgelöst  wirb.  £)icfe 
©dbrung  bar^'nicht  $u  lange  bauern,  fonjl  fault 
bie  9?tnbe,  unb  ihre  gafern  werben  brüchig.  £)a£ 
©arn,  weld£)eS  Don  folchem  glachfe  gefponnen  worbeu 
ijt,  \)at  wenig  ^altbavfeit  unb  leibet  bind)  ba3  gar; 
ben  noch  mehr,  befonberS  wenn  eS  Sarben  erhalt, 
welche  mit  (Sifenojrpb  Derbunben  finb.  Söenn  ber 
£ein  nicht  genug  gerodet  ijl,  fo  bleibt  ein  Sheil  be8 
ÄlebevS  an  bemfelben  hangen,  unb  bie  folgenben  3u= 
bereitungen,  bie  er  befommen  muß,  werben  befehlet*; 
id)er  unb  fojlbarer. 


196 


9la$  beut  Soften  wirb  ber  ?ein  bur#  forgfdlti* 
ge§  2fu3wafd)en  Don  bem  fiebrigen  ©ummt  befreit, 
an  ber  ©onne  getrocfnet,  fcon  3eit  ju  Seit  umge* 
wenbet,  nad)  bem  Srocfnen  bur$  ba3  33red)en  Don 
ben  boljigen  Steilen  gereinigt  unb  enblid)  gebe* 
%dt  ©uter  gla$3  mug  wei<#,  fein,  glänjenb 
unb  feji  fe^n. 

günfter  ttiiUl 
SBom  ijpattf* 

35er  v£anf  ijl  ebenfalls  eine  einjährige  ^Pflanje, 
bie  einen  4  bis  8  gujj  langen  ©tengel  treibt.  @r 
bat  feinen  Uvfpvung  aus  Snbien,  wdcfyflt  in  Werften 
wilb  unb  wirb  feit  langer  3eit  in  (Suropa  gebaut, 
wo  er,  ttornebmlid)  in  Stalten ,  ^Memont,  granfreid), 
in  ber  ©cfyweij  unb  in  ben  warmem  ©egenben 
SDeutfd&lanbS  einbeimtfd)  geworben  ijt. 

9J?an  pflegt  im  gemeinen  geben  jenen  £anf,  ber 
(Samen  bringt,  männlichen  $anf,  unb  ben,  ber 
nur  SMumen  tragt,  weiblichen  ju  nennen.  33on 
beiben  benußt  man  bie  gaben  ber  SJinbe  jur  S3erfer* 
tigung  bon  ©triefen  unb  ©eilerarbeiten,  ju  ©egeU 
tüdE»em  unb  ju  ferneren  ober  f<$lec£teren  Sein* 
wanben. 

ber  $anf  gewonnen  unb  gewebt  werben 
fann,  muß  er  auf  biefelbe  Sßeife,  wie  ber  glac^S, 
jubereitet  werben» 


SweiteS  Slapitth 

S$on  ber  Stubmitung  ber  Stoffe  jum  gärten* 

2flle  ©toffe,  welche  gefärbt  werben  fallen,  muf* 
fen  uor^cv  uon  ben  Unretnigfeiten  unb  garben,  fc 
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wie  ton  ben  übrigen  frembartigen  (Stoffen,  wct<$e 
fte  an  ftd)  l;aben,  mebr  ober  weniger  befreit  werben, 
wobei  man  jugleicfy  ftdE>  bejirebt,  biefe  ju  fdrbenben 
©toffe  in  einen  Sujtanb  ju  verfemen ,  ber  fte  geeig? 
neter  macf)t,  mit  ben  auf  ifynen  ju  befejltgenben 
garbeftoffen  eine  innige  23erbinbung  etnjugeben.  25ie 
frembartigen  ©toffe,  welche  ftd)  an  ben  ju  fdrbenben 
©egenftdnben  vorfmben,  ftnb  nun  entweber  folcfye, 
welche  fte  urfprüngli<#  enthalten,  ober  foldje,  welche 
if;nen  jufefct  worben  ftnb,  um  fte  bis  ju  bem  ßu; 
jlanbe,  in  welkem  fte  ftd)  eben  beftnben,  vorbereiten 
*u  fonnen.  Sftur  bei  ber  ©eibe  ijl  ju  mannen  gar* 
Düngen  feine  befonbere  Steinigung  notbig.  SJ?andE)e 
Farben  hingegen  verlangen  fcfylecftterbingS,  baß  bic 
©toffe  vorder  gebleicht  werben.  SEeil  biefe  bo$(te 
Reinigung  nidfjt  3U  allen  garben  erforbert  wirb,  fo 
werben  wir  im  folgenben  Äapitel  befonberS  bavon 
banbeln. 

®  X  \t  t  X  %  X  t  \  l  t  l. 

SSon  fcer  3uberettimg  t>er  SöoHe* 

£>te  SBoHe  wirb  entweber  in  glocf cn  als  £aar, 
1  ober  gefpopnen,  als  ©am,  ober  gewebt,  als  ©e^ 
webe  gefärbt.  2)tei  fann  aber  ntd)t  el;er  gegeben, 
als  bis  fte  von  bem  ©cbweiß  gereinigt  ober  entfettet 
worben  iß,  woju  3wei  verriebene  S3et;anblungen 
nötl)ig  ftnb. 

@rft  weidet  man  fte  in  einem  Äeffel  eine  9?acf)t 
in  Sßaffer  ein,  welkes  mit  bem  vierten  Sbeit  faul 
geworbenem  ^arn,  ber  2fmmomaf  enthalt,  vermifd£)t 
warben  ijf,  maebt  bann  t>ie  glüfftgfeit  fo  b^ß,  baß 
man  faum  bie  £>anb  barin  leiben  fann,  unb  treibt 
mit  einem  ©toefe  bie  SSolle  barin  umber.  S3orjüg- 
lief)  paffenb  ju  biefem  3wetfe  ift  aud)  ein  Söaffer, 
weites  fc^cn  bergleid)en  ©$weiß  enthalt  unb  babei 
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mit  grüner  ©eife  ober  aucb  ©oba  (einfach  Pohlen- 
faurem  Patron)  oerfefet  tfh 

dlati)  SScrlauf  einer  33iertelßunbe  nimmt  man 
bie  Sßolle  auS  bem  Äeffel  f)travi$,  laßt  fte  abiro; 
pfen,  wdfcfyt  fte  in  einem  Äorbe  in  fließenbem  2Baf*  | 
fer  fo  lange,  bis  baS  Stoffer  ganj  tyll  baoon  ab*  I 
lauft,  laßt  fte  abtropfen  unb  trocfn'et  fte  an  ber 
©onne,  Sie  in  bem  Äejjel'  jurucfbleibenbe  glufftg^ 
feit  fann  jur  33el)anblung  anberer  SBolle  benufet 
werben,  wenn  man  oon  Seit  ju  3eit  faul  geworben 
nen  £arn  jufefct. 

Sie  jweite  35ef)anblungSart  unterfd()eibet  ftd) 
t)on  bcr  erjten  nur  baburcb,  baß  man  feinen  *£>arn 
anwenbet,  ben  man  übrigens  burcfy  eine  fel;r  geringe 
Spenge  ©eife  erfefcen  fönnte* 

Sie  gercöbnlicfye  SBolle  verliert  bei  biefer  $ro* 
cebur  20—25  ^)roc.  Schweiß,  bie  SJtermowolle  \)ixi'< 
gegen  50  —  72  $Procent. 

©ollte  eS  baS  35ebürfniß  erbeifcfyen,  fo  fann 
bie  SBolle  gebleicht  werben.  SteS  gefcf)iel)t  mit 
fc^wefliger  ©dure. 

Sie  SBolle,  welche  ju  &u<#  t>on  gemifeftten 
gavben  fiimmt  ifi,  muß  in  glocfen,  ober  als  #aar, 
gefärbt  werben*  Sa  in  tiefem  Salle  bie  |)aare  : 
niebt  mit  einanber  Derbunben  ftnb,  fo  faugt  fte  eine 
größere  Quantität  JBeifee  unb  fdrbenbe  ©ubjianj  ein, 
als  wenn  fte  gefponnen  iji  (Sbcn  fo  oerlangt  baS 
©am  oon  beiben  mebr,  als  baS  £udj).  2fuf  unge* 
fponnene  SBolle  muß  ber  vierte  Sljeil  unb  auf  ©am 
ungefähr  ber  fünfte  Sf)eil  mebr  angewenbet  werben, 
als  auf  ein  ©tücf  Sud)  uon  bemfelben  ©ewiebt  1 
Sebocb  gilt  biefeS  S3erbdltniß  nidE)t  allgemein;  eS 
dnbert  ftcb ,  je  nadbbem  bie  SBolle  mebr  ober  weni* 
ger  fein,  je  nadbbem  baS  ©am  biebt  ober  locfer  ge* 
fponnen  unb  baS  £ucb  mebr  ober  minber  fefi  gewebt 
ifi,  unb  je  nadbbem  bie  Seifee  ober  baS  garbebab 
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mefyr  ober  weniger  beiß,  ober  längere  ober  Fürjere 
3eit  angewenbet  wirb  unb  nad)  anbern  Umftdnben. 

£>ie  t&ierifcfyen  ©toffe  im  2ttlgemetnen  l;aben 
ein  weit  größeres  SBejlceben,  ftc£>  mit  ben  fdrbenben 
(Subjianjen  ju  oerbinben,  a(S  alle  anbere;  unb  bie 
ibnen  mitgeteilten  garben  haften  auf  Ü;nen  t>tet  ft* 
ffer  unb  bauern  weit  langer»  Sie  2BoÜe  aber  über* 
trifft  bierin  bie  ©eibe.  !?}icf)tS  beflo  weniger  fyabm 
fcte  oerfcfyiebenen  2£rten  t)on  SBoüe  aud)  eine  fetjr 
vertriebene  @mpfdnglid)fett  für  bie  garbeftoffe,  unb 
man  nimmt  mit  itjnen,  ef>e  man  fte  färbt  ober  beißt, 
einige  Operationen  oor,  welche  bie,  obnefyin  ber 
SBollenfafer  bereits  innewobnenbe,  Neigung  ftd)  mit 
ben  garbejtoffen  ju  tterbinben,  no<3)  mefyr  erleben 
foIL  9J?an  fd)reibt  ndmlid)  einer  gewiffen  fettigen 
©ubjfonj,  weldt)e  beim  @ntfd)weißen  nod)  ntd)t  ganj 
entfernt  worben  if!,  bie  (Sigenfdfjaft  ju,  eine  ober  bie 
anbere  2frt  oon  2iMe  fdE)wteriger  gegen  bie  Ännal;me 
ber  garbefloffe  ju  machen.  2)ieS  bürfte  inbeffen  nicfyt 
fo  ganj  allgemein  als  wal;r  angenommen  werben, 
ba  eine  SBoUe,  welche,  if)ver  natürl  cfyen  33efcbaffen; 
beit  ju  Solge ,  md)t  leicht  garbe  annabm,  fid)  eben 
fo  wenig  oortfyeilbaft  färbte  ober  gleichfarbiger  würbe, 
als  ihr  ßbeoreul  burd)  eine  33ebanblung  mit  2Wol)ol 
ober  2fetl;er  fo  oiel  gett  entjog,  als  fte  irgenb  ent; 
beeren  fonnte,  2iud^  Sernaur  bat  in  feinen  gabrb 
fen  bie  SSemerfung  beitätigt  gefunben,  ba§  manebe 
SBoIIforten  nur  i}bd)\l  fd)wierig  gleichförmig  auSjus 
färben  ftnb,  man  bafyer,  um  biefen  3wetf  ju  erreu 
eben,  bie  2Bo(Ie  buvd)attS  gattiren,  b.  fy*  oerfebtebene 
Birten  mit  etnanber  mifd)en  muffe.  Sn  ©nglanb 
will  man  jefct  in  einigen  gabrifen  SERittel  gefimöeu 
fyaben,  tiefem  Uebelffanbe  üorjubeugen,  unb  y&ax  burd) 
ein  fortlaufend  Secatiren  (SJebanbluag  mit  bei- 
ßen  kämpfen)  ber  SöoUe  oom  2Cnbegiim  bis  511m 
(Snbe  ibrer  ^Bearbeitung. 
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Um  Sßoltengawe  jum  Sdrben  fcorjubereiten,  muf- 
fen fte  t>om  gDel  befreit  werben,  mit  welkem  biß 
S5Me  be^ufS  beS  SSerfptnnenS  getrdnft  würbe;  man 
wdfcbt  fte  ba|ci  warm  mit  gefaultem  ^arn  ober  auc§ 
mit  grüner  ©eife  unb  einem  3ufa£  *>on  ^otafcfye  ober 
©oba  (x1^  t)om  ©ewicfyt  beS^arnS  an  ©eife).  (Sben 
fo  werben  audE)  Äammgarngewebe,  wie  StterinoS, 
SS^tbet^  u.  f.  w.  gewafd)en,  'nadlet  aber  auf  t)6U 
gerne  SBaljen  aufgewicfelt  unb  in  ^eifretti  SBaffer  ober 
mit  Reißen  2Bafferbdmpfen  bemäntelt,  um  baS  ÄrauSs 
werben  ber  Seuge  beim  nad&berigen  gdrben  ju  Der* 
nteiben.  9Kan  nennt  biefe  Vorbereitung  baS  Quel- 
len; bie  ©ewebe  werben  baburd),  ofyne  ftd&  gu  ftB 
gen,  bid)tei\  £ud£)e,  überbauet  ©ewebe  auS  ©treid)* 
garn,  welcbe  gewalft  werben,  laßt  man  t>or  bem 
gdrben  moglicbft  forgfdltig  mit  gefaultem  Jpaxti,  gru* 
ner  ©eife,  feinere  SBaare  mit  weißer  ©eife,  ja  mit 
Sßarfeiüer  Delfrife  in  Sßafcbtrogen  tnittelfi  SSBafd^l;dm« 
mern,  ober  in  SCBafcbmafc^inen  mittelfi  SBaljen  reu 
nigen.  2(ud&  brauet  man  Sßalfererbe  ju  biefem 
3wecf,  S3ei  orbindrer  SBaare  gebraust  man  ^>ter 
au<i)  wobl  bie  Untertauge  ber  ©eifenftebereien,  weldbe 
etwas  freiem  Äali  ober  Patron  nebft  olfaurem  Äali 
enthalt. 

©eorge  $arri§,  *'m  £ucf)ma$er  in  Crnglanb, 
tat  ein  t>ortreffli<$eS  SSevfabren  jum  S?einigen  unb 
Zubereiten  beS  SSMengarneS  erfunben,  welches  in 
ber  £anptfacbe  baiin  begebt,  baß  er  baS  ©am,  fo 
wie  eS  auS  ber  ©pinnerei  fommt,  in  ein  luftbid&t 
DerfdtfojfeneS  ©efdß  bringt,  bie  £uft  auS  bemfelben 
mitteljt  ^einer  Suftpumpe  auSjiebt  unb  bann  eine 
Quantität  Kalilauge  einbringt,  welche  fogleicf)  baS 
fdmmtlidfje  ©am  bis  in  bie  fleifien  ^)oren  burdf)* 
bringt,  2Mefe  Sauge  befielt  auS  2\  Unje  ^otafebe 
auf  10  $fb.  Steffel  unb  muß  bis  auf  48°  SR.  er* 
W  fepn. 
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Um  bie  ßinwirfung  bei*  Sauge  auf  ba§  ©am  &u 
uerftdrfen,  wirb  nun  ber  attfiofpf)drifcf)en  ßuft  ber 
Zugang  geöffnet,  ja  man  fann  fogar  burd)  ben  ©rutf 
einer  bpbraultfcf)en  treffe  tiefe  (linwirfung  jteigern. 
SDiefe  Sauge  wirft  etwa  20  SKinuten,  bann  wirb  baä 
©am  im  (Splinber  ausgepreßt  unb  bie  glüfftgfeit  ab* 
gelaffen.  ©ollte  ber  Srfolg  nod)  nid)t  ganj  ber  ge* 
roünfcfyte  fepn,  fo  fann  man  ba3  SBerfabren  wieber* 
fjolen,  bann  wirb  ba3  ©arn  mit  Ijei^em  Sßaffer  a\\§* 
gewafd)en,  wobei  man  biefelbe  Stetyefolge  befolgt, 
weldje  man  bei  ber  Sauge  anwanbte* 

hierauf  laßt  man  einen  ©trom  üerbünnter  ©cfywe* 
felfdure,  2  Unjen  auf  10  9>fb.  SBaffer,  auf  ba§  ©am, 
um  ba3  Malt  ju  neutraliftren,  unb  wdfd)t  baffelbe 
abermals  au8,  worauf  ei  oerwebt  ober  gefärbt  wer- 
ben fann* 

SMe  t)on  tyrem  gett  fünjilic§  befreite  SBoIIe  ent* 
ftäft  nod)  ©d)w  efel,  weefalb  aud)  SBoüe  mit  ef* 
figfaurem  Söleiojrpb  unb  faijfaurem  3innon)bul  ftd) 
befonberS  in  ber  Sßdrme  bvdunlid)fd)warj  färbt,  — 
SSoüfommen  getrodfnete  2Bo(Ie  jiebt  SBaffer  au3 
ber  2uft  an,  Derbinbet  ftd)  mit  einer  bebeutenben  2fn* 
jaf)l  Don  ©duren  unb  SSafen,  befonberS  mit  folgen, 
bie  wenig  ober  gar  nid)t  in  SBaffer  loalid)  finb,  unb 
bereinigt  ftd)  leid)t  mit  mancherlei  ©aljen,  $.  23.  mit 
2(laun  ofyne  3erfefeung  beffclben.  SBoIle  oevbinbet  ft'c^ 
mit  ben  metften  Pigmenten  unmittelbar,  jebod)  ijl 
bie  garbe  weniger  faltbar  unb  flumpfer,  als  wenn 
bie  SSolIe  üorfyer  angebetet  würbe,  GfylorgaS  bleicht 
jwar  bie  SBoüe,  nimmt  if;r  aber  bie  ©genfdjaft,  fu$ 
beim  2Balfen  ju  filmen. 

©oll  bie  SBolIc  weif}  gemacht  werben,  fo 
wirb  fte  gefd)wefelt,  ba§  tyxfyt  ber  ©inwirfung 
ber  fdjwefligen  ©duve  auSgefefet.  2)iefe§  gefcfyiebt 
entweber  auf  tvotfnem  ober  auf  najjem  SBcge,  mU 
webet  mittelji  ber  ©dure  tu  gasformigem  äujlanb  in 
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eigenen  ©djwefelfdften  (©djwefelfammern)  ober  mit* 
telji  fd)wefligfauren  2Baffer§.  SSor  bem  ©cfywefeln 
wirb  tfcfttig  mit  ©eife  geroafc&en,  bie  im  3eug  jum 
S&eil  gelaffen  wirb,  wenn  eS  in  ben  Äaflen  fommt. 
©eroofjnlid)  wirb  na<$  bem  ©$wefeln  nidjt  geroa* 
fc^en,  e§  fcp  benn,  baß  e3  Suc^e  waren,  bie  ge* 
treibet  werben  foüen. 

Sn  ben  Aachener  gabrifett  pflegt  man  burd)  Ufa 
tereS  SBittel  allein  ber  SSMe  eine  2Beiße  ju  geben, 
bie  faum  burd)  ©cf)wefeln  ju  erringen  fepn  bürfte* 
SKan  nimmt  auf  1  spfunb  gewonnene  2BoUe  2  9>fb. 
gefd&abte  treibe,  bie  man  mit  Faltern,  reinen  gliip* 
waffer  in  einen  bünnen  S3rei  tferwanbelt.  9J?it  bie* 
fem  wirb  bie  SBööe,  als  wenn  fte  mit  ©eife  gewa* 
fcfyen  würbe,  red)t  forgfältig  burdjgerieben.  £Me 
SBolle  bleibt  fobann  24©tunben  lang  mit  berÄreibe 
infunbirt;  alSbann  wirb  fte  in  Faltern  StafSaaffer  fo 
lange  gefpült,  bis  man  nichts  SreibeartigeS  mefyr  an 
x\)x  bemerft. 

SBirb  ba§  SBafdjen  wieberfyolt,  fo  erlangt  bie 
SBolle  baburd)  eine  bejlo  blenbenbere  SBeiße.  (53  ijl 
©rfa&rungSfadbe,  baß  eine  fo  gebleichte  SßoUe  ftd)  Diel 
langer  weiß  erhält,  als  gefdjwcfelte. 

9Jtd)t  feiten  werben  weiß  gemachte  Äammgarn* 
gewebe  angeblduet,  um  ein  angenehmes  2(eußere 
ju  erhalten;  bieS  gefcfyiebt  ItytUS  mit  SSerlinerblau, 
welcfyeS  mit  etwaS  ©aljfdure  angerieben  wirb,  ober 
mit  abgezogenem  Snbigo  in  meiern  SBaffer  jert&etlt* 
©oll  biefeS  Änblduen  eine  gute  SBtrfung  foerüorbrin* 
gen,  fo  muß  jebod)  ber  ©runb  t>orfyer  möglicfyjl  gut 
weiß  gemacht  fepn,  fonji  erfc^eint  ein  grüner  gar; 
benton. 

Sie  SBolle  vertragt  beim  2Cnbei^en  Diel  freie, 
felbjt  frdfttge  Säure,  ofyne  allen  -ftacfytfyeil;  bagegen 
wirFen  neutrale  ©alje,  befonberS  neutrale  3innfalje, 
jerjiorenb  ein»   ©ereinigter  SBeinjlein,  tfyeila  für  ftd) 
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allein,  tljeilS  mit  ©fen*  unb  SvtpfmM ol ,  TUmn 
unb  3innfaljen  in  SSerbinbung,  ifi  für  bie  Sßolle  bie 
wicf)tigf}e  SJeifee;  er  macfyt  bie  SBolle  milb,  nuancirt 
bie  garben  tn§  ©elbltcfye  unb  nerbinbert,  baß  bei 
nacbfolgenber  33ebanblung  berfelben  mit  2llPalien  eine 
3erfe£ung  ber  früher  angeroenbeten  ©alje  fiattfin* 
ben  fonne. 

2Uaun  unb  SBeinftein  btlben  bie  S3eifee  für 
faft  alle  garben,  befonberS  l;elle,  ju  ©elb,  ©rün, 
9votf),  SBraun, 

(Sifenvitriol ,  Kupfervitriol  unb  SBein* 
Pein  bilben  bie  S3ei£e  ju  fcfywarjen  unb  grauen 
garben* 

ffißeinftcin  mit  ©allu§  unb  ©<$ma<f  bient  ju 
©rau,  jum  2lbbunfeln  ber  Farben. 

S5laul;olj  mit  (Sifen*  unb  Kupfervitriol  bient  in 
ber  neuern  Seit  ju  ©c&warj;  Maun  ju  ©dcfyftfcf)* 
blau  unb  einigen  grünen  26nen. 

Sinnfaljc  würben  juerjl  nur  in  ber  ©d)ar- 
lacfyfdrberet  angewenbet ,  je|t  ju  manchen  anbern 
3wecfen;  bie  freien  ©äuren  biefer  2Cufl6fungen  fpie* 
len  beim  gärben  eine  große  Stoüt.  ÄrpfiallifirteS 
faljfaureS  äinnojtpbul  (3innfalj)  wirb  ju  ben  am 
wenigften  lebhaften  Nuancen  bcS  ©d)arlacf)5  gebraucht; 
es>  gibt  in  ber  glotte  wenig  9?ieberfcfylag  unb  ijl  ba* 
ber  6fonomifcf)er,  wäljrenb  bie  Srpbulfalje  mit  freier 
©dure  viel  prdeipitiren.  @3  gibt  mit  Sluercttron 
fcfyon  gelbe,  inö  SRötfylic&e  gebenbegarben;  mitSMaus 
iolj  *Penfe,  S3iolet  unb  unäcfyte  SBlaufarben.  eine 
2£ufl6fung  von  3tnnon;bul  mit  wenig  IDpjto  unb  we* 
nig  vorwaltenbcr  ©dure  gibt  mit  (5od)cnille  unb  iah 
35t)e  febonere  ©d)arlad)favbe,  auef) Crange,  mitöuers 
citron  ©vünlicfygelb,  mit  SBlaufyolj  $)enfe.  (Sine  2luf; 
lofung  von  3innon;b  mir  wenig  jDnjbul  unb  viel 
©dure  gibt  bie  jtyonjien  <£<fyaxlad)  *  unb  iDrangefar* 
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ben  mit  @od)eniae,  %afa£>yt  unb  Stfet^olj;  dagegen 
mit  jCluercttron  mattere  gelbe  garben. 

2fUe  Stnnfalje  werben  in  ber  Sfegel  mit  gereb 
nigtem  SBeintfein,  auch  mit  Zlaun  verfefct,  angewen* 
bet.  2fuf  3Iot($olj  üben  3innfalje  feine  befonbere 
SBirfung  aus. 

(Sifenfalje,  au§  SD^bul  unb  Drpb  bejlehenb, 
geben  bei  vorwaltenbem  SDjrpb  mit  33laul)oIj  lebhafte 
blaugraue  unb  fchwarje  Sarben.  (Sifenojnpbulfalj  gibt 
mit  S3IauboIj  bräunliche,  inS  33laue  unb  ©chwarje 
jledjenbe  Sarben,  befonberS  mit  Kupfervitriol  ©chwarj, 
unb  macht  bie  SSfau^oIjfarben ,  bie,  mit  2Haun  unb 
SBeinflein  gebeizt,  undcf)t  fepn  würben,  acht  unb 
faltbar,  (fifenojrpbfalje  werben  von  ber  Sßolle  rafcö 
aufgenommen,  woburch  nicht  feiten  ein  ungleiches 
Sdrben  verurfacf)t  wirb. 

ßweiter  Ärttfel. 
föon  ber  Zubereitung  ber  ©etoe» 

Um  bie  ©eibe  ju  ben  meijien  Sarbungen  getieft 
ju  machen,  muß  man  fie  von  einer  gewiffen  fticf (loff- 
faltigen  3D?aterie,  welche  man  uneigentlich  ©ummi 
ober  Sinriß  genannt  hat,  unb  mehr  ober  minber  von 
ihrer  gelblichen  Sarbe  befreien.  £)aS  erfle  nennt 
man  bie  @ntfd)älung,  baS  jweite  baS  2£u§* 
f  o  6)  e  n. 

3ur  ©ntfchdlung  bereitet  man  auf  100  $fb. 
©eibe  ein  ©eifenbab  von  50  $fb.  ©eife,  hangt  bie 
©trehnen  auf  ©toefen  hinein  uno  macht  e$  fo  h^ß, 
«18  e3,  ohne  baß  e§  jum  lochen  fommt,  möglich  ifi. 
2Benn  ber  Sfbeil  ber  ©trehnen,  welcher  in  bem  33abe 
eingetaucht  ifi,  fid)  nicht  mehr  fchlüpfrig  anfühlt, 
folglich  feinen  ©allertjioff  verloren  hat,  fo  wenbet 
man  fie  um,  baß  ber  obere  auf  ben  ©totfen  beftnb; 
liehe  Sheil  htneinfommt  unb  laßt  ihn  eben  fo  lange 
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barin  weisen,  ©inb  bie  ©trennen  burcbgdngtg  t>om 
©aßertpoffe  befreit,  fo  nimmt  man  fte  aus  bem  ©ei* 
fenbabe  l)cxau$  unb  winbet  fte  an  bem  Sfingpfa^l 
au§.  SMe  burcfy  biefe  Operation  entfernte  ftiäfloff* 
faltige  ©ubftanj  bilbet  nad)  bem  Srfeltetl  be3  mit 
ibr  gefertigten  SJabeS  eine  faji  farbtofe  ©allerte,  mU 
d)e  ben  üierten  Sfyeil  beö  ©etx>id)ts>  ber  roben  ©eibe, 
bei  einigen  Zxtcn  mebr,  bei  anbeut  weniger,  betragt» 

3ur  2(ii3fiocfyung  bereitet  man  ein  fd^roddbe^ 
reg  ©eifenbab  üon  20  $funb  ©eife  auf  100  spfunb 
©eibe.  2)te  ©eibe  jieeft  man  in  ©defe  t>on  grober 
ßeinrcanb,  bie  ungefdbr  15  Soll  breit,  5  guß  lang 
unb  au  einer  ©teile  offen  fmb,  unb  beren  jeber  25 
biö  30  $Pfb.  f  äffen  fann,  unb  näljt  biefe  mit  einer 
©ebnur  ju,  welche  man  mit  einem  Änotcn  befcfHgt. 
Sn  biefem  ©eifenbabe  fod&t  man  bie  ©eibe  IJ  ©tun* 
ben  lang.  SEBd&renb  be3  Äod)ens>  mup  man  mit  tu 
nem  ©toefe  bie  ©defe  öfter*  umwenben,  bie  obern 
in  bie  SEtefe  unb  bie  untern  in  bie  $bi)t  bringen, 
bamit  fte  alle  gleite  £i£e  bekommen  unb  bie  ©eibe 
nid)t  auf  bem  S3oben  anbrennt.  Sft  biefe  «Seit  t)or* 
über,  fo  l)tbt  man  bie  ©defe  au5  bem  Äeffel  f)erau3, 
legt  fte  auf  eine  $ovbe  unb  laßt  fte  ablaufen.  Sann 
trennt  man  fte  auf,  nimmt  bie  ©eibe  IjerauS  unb 
unterfudjt  fte,  ob  ©trebnen  barunter  fmb,  auf  weld&e 
bie  ©eife  nid)t  genug  gewirft  bat,  roaS  man  fogleicf) 
an  ber  gelben  Sarbe  berfelben  erfennt.  3ji  biefec 
gebler  üorbanben,  fo  jietft  man  fo!d£)c  ©trebne  wie« 
ber  in  bie  ©defe  unb  focf)t  fte  nod)  eine  ©tunbe,  ober 
wenn  e§  notbigift,  nod)  langer,  £emacb  nimmt  man 
bie  ©defe  auS  bem  .Steffel  unb  bie  ©eibe  au3  ben* 
felben  wieber  be™u§,  fpült  fte  ein  ober  jwei  SEttal, 
um  fte  üollig  ju  reinigen,  in  fließenbem  SBaffer  unb 
bangt  fte  jum  Srocfnen  auf. 

£)urd)  biefe  beiben  S3el;anblungen  evt>dft  bie  ©eibe 
ein  ganj  fcelleS  2Beiß,  baß  fte  fowotyl  ju  weißen  ©tof* 
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fen  verarbeitet,  ali  aucf)  mit  ben  feinjten  garbcn  ge* 
färbt  werben  fann. 

Sn  mehreren  ^abrifen  aber  wirb  bi?  Cfntfd&dlung 
mit  bem  Unehren  üerbunben.  9J?an  jlecft  bie  100 
?>fD.  ©eibe  in  ©dcfe  unb  focftt  ftc  ju  braunen,  äff 
toi  unb  anbern  bunfeln  gavben  mit  20  ^Pfb.,  ju 
Schwefelgelb,  33lau,  ©tafelgrau  u.  bergL  mit  30 
^.fb.,  ju  Äirfcftrotb,  ^Ponceau  unb  anbcrm  9Jotb  mit 
50  *Pft>.  ©eife  3  bi£  4  ©tunben  lang,  wobei  man 
ju  bem  S3ab  immer  fo  viel  SBaffer  jugiept,  als  burd) 
baS  Äod&en  tterbunjiet. 

£ie  '2Utefod)ung  mit  (Seife  entfpvtc&t  einem  mefyr* 
fachen  3^ecfe.  9Kan  16)1  nämlid)  ben  garbefiojf,  baS 
gett,  baS  £arj,  ben  Sffiadjefioff ,  bie  ©atterte  unb 
einen  beträchtlichen  Sl)eil  be$  ©tweißffaffeS  auf.  ©tue 
gewiffe  Quantität  (Siweipfioff  mi'|  jebo$  in  SSeibra 
bung  mit  bem  iafaßofl  .^urücf bleiben ,  weil  baoon 
ber  ©Ianj  unb  bie  ©leiftgfeit  be3  ©toffeS  abfedngt. 
©el^t  man  aber  bae  Soeben  mit  ©eife  ju  lange  fort, 
fo  wirb  bie  ©eibe  »lebet  raub  unb  verliert  jugleid) 
an  ©tdrFe,  inbem  man  iJ>r  alebann  ju  t>tel  ßiwäjji 
floff  entjiebt  Äodjt  man  fie  nid&t  lange  genug  ober 
in  ju  frf)wa(ä)er  ©eifenlauge,  fo  bleibt  nod)  2Bad)6* 
floff  #  befonberS  aber  gavbejlojf,  §at%  unb  gett,  triff! 
leief) t  auch  ©atlerte  barin  juruef.  @3  ift  baber  febr 
wichtig,  fowofyl  bie  Seit  be£  Äod&en6,  al§  bie  ge* 
bövige  ©tdrFe  ber  ©eifenlauge  genau  ju  fennen,  um 
bie  ©eibe  für  ben  äivecf  ber  gdrbung  tauglich  ju 
machen. 

£)urd)  ba§  2fuöfod)en  ober  SBetgfod&en  berliert 
bie  robe  ©eibe  im  £)urd)fdbi.itt  28  Sßrocent,  fo  bafjr 
man  üom  *Pfunb  rober  ©eibe  23  Sotl)  erfc-dlt.  3Me 
weiß  gefachte  ©eibe  ttfyätt  bann  einen  ©tieft  ine  ©clb- 
liebe,  9f6tblitf)e,  S3ldulicbe;  ju  biefem  3wccf  wirb, 
bie  ©eibe  gefd&roefelt  unb  nadjber  richtig  gefpült. 
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Sie  ©erbe  Fann  troefen  ober  feucht  g  e  f it>  c  - 
feit  werben»  Sm  erjten  gall  wirb  fte  in  einem  3um 
mer  ouS  einanber  gelangt,  in  welches  man  febrcefe* 
ligfaurea  ©aö  einjiromen  laßt.  2)a  bie  ©eibe,  um 
fte  für  lefcteteS  empfänglich  ju  machen,  vorher  mit 
2  9)rocent  ^Potauhenlauge  befeuchtet  Horben  ijt,  fo 
bilbet  ftd)  nun  fd£)wefeligfaure3  Äali,  welches  mit  bem 
garbeftoff  in  33erubrung  fommt  unb  ihn  entfärbt» 
$at  man  bie  (Entfärbung  baburch  ju  ©tanbe  ge* 
brad)t  r  baß  man  bloS  unter  ber  aufgehängten  ©eibe 
bei  verfrf)loffenem  3immer  ©d£)wefel  verbrannte,  fo 
muß  bie  ©eibe  jur  (Entfernung  be3  febwefettgfauren 
ÄaliS  in  SBaffer  ober  fd)  wacher  ©eifenlauge  auSge* 
wafeben  werben,  ©er  gavbefloff  bleibt  bann,  wenn 
aud)  unbemerft,  mit  ber  ©eibe  verbunben. 

SJeffer  tjl  ee>,  bie  ©eioe,  natf)bem  man  fie  vor; 
l)er  mit  ^  Kalilauge  befeuchtet,  in  mit  fchwefelig* 
faurem  ©a3  gefdttigteS  SSSaffer  ju  tauchen  unb  barin 
fo  lange  verweilen  ju  lajfen,  bis  fte  weiß  geworben 
iji.  3u  biefem  S3cf)uf  leitet  man  bie  25dmpfe  von 
©d)roefelfduve  unb  ©trol),  von  ©cf)wefelfdure  unb 
^oljfohle  ober  von  mit  ©d)wefelfdure  erstem  ©d&we* 
fei  in  SBaffer,  welches  auf  biefe  Sßeife  mit  fchwefe* 
ligfaurem  ©aS  gefdttigt  wirb.  £)ie  nun  weiß  ge* 
worbene©eibe  wirb  enblich  $ur  (Entfernung  beS  febwe* 
feligfauren  ÄaliS  mit  SSSaffer  auSgefpült,  unb  bie 
©djwefelung  ifi  fomit  beentet. 

£)a£  ©chwefeln  foll,  wie  man  behauptet,  baju 
bienen,  ben  Siucfftanb  an  ©eife  in  ber  ©eibe,  weU 
d^er  leicht  ein  9?achgelben  veranlaßt,  ju  jerfefcen. 

Um  baö  SBeiß  ber  ©eibe  angenehmer  ju  ma- 
cfcen,  pflegt  man  fte  ju  appretiren,  b.  h»  burch 
©eifenbdber,  in  benen  garbefioffe  aufgelojl  ftnb ,  U)t 
einen  fchwad)cn  ©chein  von  rother  ober  blauer  garbe 
ju  evtheilen.  (Ein  rotl)lich  fchimmernbeS  SBciß  nennt 
man  chineftfd)e$  SÖetß.     £)a3  bläulich  fchim- 
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mernbe  SBeiß  fcat  man  in  üerfcf)iebenen  ©raten,  in*  ! 
bifdjeS  2ß e t ß f  SD? t td^voetS,  ©ilberroetf  unb 
2I$urweiß.  9#an  loft  1  bis  Ii  9>fb.  ©eife  in  25 
bis  30  ©intern  ganj  reinem  2Bajfer  auf,  erbifet  bie* 
fe S  S3let$bab,  bocf)  nid)t  bis  jum  Äocfyen,  unb  laßt 
bie  Setbe  fo  lange  burcfylaufen,  bis  fte  bie  verlangte 
garbe  f)at.  d)ineftfcf)e  SBeiß  jletlt  man  baburdj 

bar,  baß  man  etwas  t>on  einem  SDrleanbab  in  baS 
Seifenbab  ber  S3leid)e  mtfd^t;  bie  bläulichen  ©Cheine 
baburd),   baß  man  crffc  baS  @ntfd&dlung§bab  unb 
bann  aud)  baS  5öleid)bab,  je  nadjbem  ber  befttmmte  i 
©d)etn  eS  verlangt,  mit  etwaS  Snbigo  Mfetf« 

3>n  Snbtgo  bereitet  man  ju  biefem  3wecf  alfo: 
(Sine  f leine  Quantität  guten  Snbigo  wdfd)t  man  jwei 
bis  bret  Sttal  in  reinem,  mäßig  »armen  SBaffer. 
£>ann  floßt  man  if)n  in  einem  SRörfer,  fluttet  il;n 
in  focftenbeS  SBaffer,  rubrt  tt>n  mit  einem  ©tabe  unb 
lagt  bie  groben  Steile  fid)  fe^en-  3n  ber  barüber 
fiebenben  gluffigfett,  welche  man  ben  2f$ur  nennt, 
fmb  bie  feinflen  Steile  beS  SnbigoS  fd)webenb  entfoal* 
ten.   S)tefe  wirb  jur  S3(auung  anejewenbet* 

(Sin  febr  fdjoneS  23lau  erhalt  man  au§  bem 
praeipitirten  Snbigo  ober  Snbigofarmin.  SDJan  rüfort 
16  Sott;  feingepulDerten  Snbigo  mitteljl  eines  ©laS* 
fldbdjenS  nad)  unb  nad)  in  einen,  in  faltem  SSaffer 
tfebenben  fteinernen  Sopf  mit  2  $Pfb.  raudjenber  fad)* 
ftfc&er  ©cbwefelfdure  jufammen  unb  laßt  baS  ©emifd) 
24  ©tunben  rubtö  lieben,  bann  fefet  man  allmdlig, 
bamit  ftd)  bie  Äuflöfung  nur  wenig  erwärmt,  6  $)fb, 
glußwajjer  ju.  hierauf  loji  man  $fb.  gute  9)ot* 
afebe  in  6  f>fb.  SBaffer  auf,  ftltrirt  bie  Sofung  bureb 
£)ruc!papier  unb  fe|t  üon  berfelben  fo  lange  in  Eleu 
nen  Portionen  ber  Snbigoauflofung  ju,  bis  fein2fuf* 
braufen  mebr  ^u  bewerfen  iji,  worauf  man  baS 
©anje  burd)  einen  ©pifcbeutel  Don  bidjtem,  weißen 
Silj  ßttrtrt«  ©o  lange  3nbigonieberf<$lag  mit  burc§- 
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lauft ,  wirb  bie  glfifftgfeit  lieber  in  bcn  ©pi|beu; 
tel  ^urütfgegoffen.  SMe  ablaufenbe  graulic&blaue  glüf* 
ftgfeit  enthalt  aufgelojie^  fd&wefelfaureS  Äali,  imb  ber 
reine  blaue  garbejtoff  bleibt  im  ©pi£beutel  jurttcf, 
er  wirb  nod)  einigemal  mit  reinem  warmen  SBaffer 
übergoffen  unb  bann  in  gut  jugebunbenen  ©efäßeti 
aufbewahrt  ©ringt  man  ein  wenig  Don  biefem  Sn* 
bigo  in  met  SOBaffer ,  fo  erhalt  man  eine  fef;r  fd^öne 
lebhaft  himmelblaue  2Cufl6fung,  bie  ftd)  mit  ben  ©eU 
fenbdbem  gleichmäßig  t>ermtfd)t 

Sßenn  bie  ©eibe  bie  gewunfdjte  rotf)lid)e  ober 
bläuliche  garbe  erhalten  hat,  ringt  man  fte  auS  unb 
beförbert  fte  jum  Srocfnen. 

9J?an  hat  aerfd&iebenc  anbere  SRittel  jur  SReint* 
gung  ber  ©eibe  ttorgefd)lagen  unb  t>erfu$t,  bie  @r* 
fahrung  aber  hat  bewiefen,  baß  bie  ©eife  t>or  alle» 
ben  S3or^ug  fcerbient 

3u  gewiffen  3wecfen  wirb  bie  ©eibe,  nad)bem 
fte  tton  ihrem  ©allertjioff  unb  uon  ihrer  gelblichen 
S«rbe  gereinigt  worben  ijt,  gebleicht,  t)on  welker 
SSehanblung  wir  in  bem  folgenben  Äapttel  reben 
werben. 

25a  mand)e  fetbene  ©toffe  fteif  fepn  muffen,  al3 
wenn  fte  burd)  eine  2tuflofung  t>on  ©tdrfe  ober 
©ummi  gejogen  worben  waren,  fo  wenbet  man  ju 
folgen  rohe  ©eibe  an,  bie  nod)  ihre  natürliche  £drte 
unb  Steifheit  hat  35iefe  barf  alfo  üor  ber  gärbung 
weber  entfcfydlt,  nod)  abgefotten  werben.  3u  folgen 
©toffen  fud)t  man  bloS  biejenige  ©eibe  au$,  weld)e 
am  weißejlen  tft,  weicht  fte  in  laueS  SBaffer  ein,  ringt 
fte  alöbann  auö,  fpült,  fdjwefelt,  blauet  unb  trodf* 
net  fte.  9tad)her  aber  muß  biefe  ©eiDe  wieber  z\\U 
fc&wefelt  werben,  wenn  fte  alle  Sarben  annehmen 
folt  £)iefe£  geflieht  baburef),  baß  man  fte  einige 
SDfat  in  he$e$  2Baffer  eintaucht,   woburch  fte  frei* 
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lief)  &on  t^rer  (Steifheit  verliert,  aber  noef)  ffeif  genug 

bleibt 

@S  fommt  barauf  an,  welchen  ©rab  t>on  ©tetf« 
beit  unb  welche  garbe  bie  t>on  biefer  ©eibe  ju  t>er« 
fertigenben  ©toffe  baben  muffen*  Surfen  fte  nur 
in  einem  gewiffen  ©rabe  ffeif  fe^n  unb  »ertragt  ft'd) 
bie  if)X  mitgeteilte  fcf)weflige  ©dure  mit  biefer  gar« 
be,  fo  fann  man  fte,  wie  anbere  ©eibe,  entfdjälen, 
auSfocfyen,  in  fließenbem  SBaffer  faulen,  auSringen 
unb  fc^roefeln,  2)urd)  baS  ©pulen  in  faltem  SBaffer 
unb  burd)  baS  ©djwefeln  erlangt  fte  wieber  etwas 
üon  ber  Steifheit,  welche  fte  burd)  bie  ©eifenbdber 
verloren  fyat. 

SBeim  Ausfärben  fold&er  rofjen  ©eibe  fmb  Der« 
fd)iebene  Sorftd)tSmaaSregeln  erforberlid)  unb  nic^t 
feiten  anbere  garbematerialien,  als  bei  gleicher  ju  er« 
jielenber  garbe  für  abgefod)te  ©eibe.  Sie  rofye  ©eibe 
jiel)t  bie  garbebdser  faji  ganj  rein  unb  fef>r  fc&nell 
aus,  unb  man  barf  ba&er  nur  feiten  mefyr,  als  bie 
«£)dlfte  beS  ©ewicf)tS  ber  garbejioffe  bei  rober  ©eibe 
anwenben,  als  für  abgeFocbte  gebraucht  wirb.  2)ie 
garbebdber  bürfen  nie  25°  3f.  überfteigen,  bannt  bie 
©eibe  an  ffarrer  gejligfeit  nid&t  verliere,  waS  bei 
ßvepe  IC«  beabficfyttgt  wirb;  beSbalb  mug  man  aud) 
d^enbe  unb  foblenfaure  2UFalien ,  ©eifenauflöfitng 
gdnjlidE)  üermeiben,  bamit  btefe  fcon  bem  natürlid^en 
girniß  nichts  auflofen. 

9?ad)  SBeaume  wirb  bie  gelbe  ©eibe  ganj  weif, 
otyne  bie  Steife  ju  verlieren,  wenn  man  j.  S3-  6  $Pfb. 
berfelben  in  ein  irbeneS  ©efdfj  gibt,  in  welchem  48 
9)fb.  Älfo&ol  t>on  0,840  fpec*  ©erpicht  mit  12  Uns 
gen  reiner  ©aljfdure  oerfegt  finb,  unb  fte  in  bemfefc 
ben  24  bis  36  ©tunben  ober  überhaupt  fo  lange 
laßt;  bis  baS  fd&one  ©rün  ber  gtüfftgFeit  ftcfc  in  bie 
garbe  uerwelf ter  S5ldtter  üerwanbelt  f)at  9)?an  rodfc&t 
fic  alSbann,  um  bie  ©dure  ju  entfernen,  forgfdftig 
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mit  äßaffer  auS,  f)dngt  bie  ©trenne  au§  einanber 
unb  trocfnet  fte.  £)urd)  biefeS  SSerfa^ren  entfielt  ein 
SSerlujl  fon  *  ber  ©eibe.  35ie  glufftgMt  tfl  nicfct 
unbrauchbar,  fonbevn  man  fann  fte  mit  Äalf  fdttu 
gen  unb  ben  SBetngeiji  abbejliüiren,  woburd)  man 
Um  größtenteils  lieber  gewinnt.  SieS  SJerfal)* 
reu,  baS  feinen  3wecf  üollfommen  erfüllt,  wirb, 
wabrfd&einlid)  feiner  Äoflfpieligfeit  wegen,  feiten  an- 

Söenn  bie  ©eibe  bie  bereits  betriebenen  S3e* 
feanblungen  erhalten  bat,  fo  wirb  fie  alaunt,  wo* 
burd)  bie  Sarben,  bte  fte  nadbfoer  erhalt,  fefi  unb 
fdjon  werben. 

2Cuf  150  *Pfb.  ©eibe  bereitet  man  baS  2tlaun* 
bab,  inbem  man  40  bis  50  sPfb.  geflogenen  reinen 
2tlaun  in  einem  -Steffel  mit  fyeißem  SBaffer  auflöff, 
bie  2luflöfung  in  einen  Äübel  gießt,  worin  30  bis 
40  £l)eile  remeS  Sßajjer  ffd)  befmben,  unb  bie  glüf« 
ffgfeiten  burd)  etnanber  rüfyrt,  um  baS  Ärpfiaüiftren 
beS  2UaunS  ju  uerbinbern,  welches  bei  ber  niebern 
Temperatur  beS  2Baf[erS  in  bem  Äubel  ftd)  ereig* 
nen  fann. 

3jt  nun  bie  ©eibe  gefpult  unb  am  JRingpfabl 
auSgerungen,  fo  bringt  man  bie  ©trenne  an  ©triefe 
unb  taucht  fte  mit  $ilfe  t)on  35urd)ldufern  in  baS 
Äfaunbab,  in  welchem  man  fte  8  bis  9  ©tunben 
lang  laßt,  ©ann  nimmt  man  fte  berauS,  ringt  fte 
über  bem  Äubel  auS,  fpült  fte  in  fließenbem  äßaffer, 
ringt  fte  abermals  auS  unb  trocfnet  fte. 

2Benn  man  nad)  ber  Tfnwenbung  baS  S3ab  fo* 
ftet,  fo  ftnbet  man,  baß  fein  ©efcfymacf  fid)  Dermin* 
)ert  f)at,  baß  eS  folglich  fd)wäc&er  geworben  ift.  äftan 
gibt  il)m  bann  wieber  feine  erjle  ©tdvfe  baburd),  baß 
nan  20  bis  24  9)fb.  in  Reißern  SBSaffer  aufgelegen 
ttloun  jufefet  unb  beibe  §lufftgfeiten  fogleid)  burd) 
itnanber  xül)xt.    SMefe  ©täifung  fann  man  meliere 

14  * 


21« 


SJtol  wieberfjofoi.  Sangt  e§  an,  einen  jltnfenben  ©e* 
rud&  wn  ficö  ju  geben,  fo  fann  man  e§  nod)  auf 
folcfye  ©eibe  üerwenben,  welche  bunfle  Sarben  erfyaU 
ten  foll.   2>ann  gießt  man  eS  weg. 

35a§  Äföimen  ber  ©eibe  muß  immer  falt  ge* 
fd&etyen,  benn  »arme  S3et£e  vertragt  bie  ©eibe  nid)t, 
weil  in  fyeißem  SBaffer  ober  fyeißer  2flaunauft6fung 
ber  (Siwetßjloff  augenblicflid)  coagulirt  unb  ben  §a* 
ferjloff  wie  mit  einem  fejien  Ueberjug  umf  leibet,  (o 
baß  berWaun  tiefen  nid&t  ju  erteilen  vermag.  (Iben 
baburd)  fann  aueb  fpdter  ber  garbeftoff  ben  gaben 
nid)t  gel;6vig  burd)bringen ;  unb  bie  fonft  baltbarjie 
garbe  muß  alfo  buvcf)  ba§  Sicfyt  ober  buref)  SBafcfcen 
balb  Derfcfyießen ,  ba  fte  nur  lofe  an  ber  £)berfldd)e 
haftet.  SSebrucft  man  aber  bie  ©eibe  mit  einer  falten 
2ttaun*  ober  efffgfauren  £l)onerbel6fung ,  ober  taucht 
fte  t>6üig  hinein,  fo  fann  ber  2tfaun  ben  gaben  ge* 
f)6rig  burdjbringen ,  unb  e§  wirb  beim  @intaud)en 
ber  ©eibe  in  ben  gavbeftoff,  j.  33.  in  gdrberrotfye, 
ba§  Älijarin  jtd)  mit  ber  £f)onerbe  aerbinben  unb 
baburefy  alfo  audf)  mit  bem  gafevftoffe  vereinigt  weÄ 
ben,  wie  biefeS  bei  jeber  anbern  gdrbung  ber  gall 
ift.  Siefelbe  Urfacfye,  welche  gallevtfyalttge  ober  rolje 
©eibe  für  bie  33et£e  unjugdnglicfy  ma$t,  benimmt 
bie  Sftogticfyfeit  ber  gdrbung,  fobalb  fte  mit  einer 
©d)icf)t  geronnenen  (§iweipfioffe§  umfleibet  ift; 

SBon  ben  ^)f)t)fifbdbern  wenbet  man  jweier; 
Iei,  blaue  unb  rotfye,  mit  SBlaubolj*  unb  Sfotb* 
l;oljbrüf)e  bereitet,  an:  erjlere  bienen  jur  2)avfMlung 
Don  SilaS,  SSiolet  unb  |)enfe,  ledere  ju  ßavmoifm 
unb  $>onceau.  SDtefe  ©aber  werben  auf  folgenbe 
2Beife  bereitet:  9)fan  foc&t  baS  £>olj  au3,  concentrirt 
bie  2tbfod^ung  but<$  ©inbampfen  unb  fefct  fafyeter* 
faljfaureS  3inno^b  nebfit  ftarfem  SQBemgeiji  ju,  um 
ba§  beim  gdrben  frei  werbenbe  ßblor  ber  Sinnbeifee 
ju  binben.    £>iefe  SSdber  bürfen  feinem  bebeutenben 
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SEemperaturwed&fel  ausgefegt  werben,  intern  fie  fonft 
ganj  üerberben. 

©atjfaureS  3innon;bul  wirb  für  äd)t  ^)onceau 
au§  Sod&enitte  angewenbet. 

(Sinige  wenige  garben  erforbem  au$,  baß  bie 
(Setbe  mit  ©alldpfeln  befyanbelt,  ober  gallirt  wirb. 
5Bon  tiefer  Operation  werben  wir  reben,  wenn  bie 
Umjiänbe  eS  erforbem. 

©ritter  Krtif iL 
SSou  bec  3«bereitung  ber  ^Baumwolle* 

Um  bie  Baumwolle  jum  gärben  tauglid)  ju  ma* 
d)en,  muß  man  baS  baüon  gewonnene  ©am,  nad) 
SSefc^affen^eit  ber  §arbe,  bie  eS  erhalten  faß,  3  bis  4 
Operationen  unterwerfen,  SMefefmb:  baS  2Cb  f t et) e n 
ober  Saugen,  will  man  tfym  eine  fel;v  belle  garbe 
erteilen,  baS  33  leiten,  bann  baS  ©alltren  unb 
julefet  baS  Xlaunen. 

£)er3n?e<f  beS  2lbfiebenS  ober  SaugenS  IfJ, 
uad)  Gbeiwreul,  bem  ©am  eine  farbige  23erbinbung 
t)on  einer  fHcfjtoffbaltujen  Sßaterte,  gelben  organU 
fdjen  ga'.bejloff  unb  etfenbalrtgen  ober  falffjaltigen 
©toff,  SbIoropf)t)U  unb  ^ectiefdure  (©allertfdure) 
unb  jugleid)  etwas  jufdllig  barauf  bcfejligteS  (Sifen; 
ojcpb  ju  entjieben,  woju,  fobalb  man  bie  ^ßaum^ 
wolle  erji  alS@ewebe  abftebet,  nod)  bie  Sßeberfc&ltd&te 
fommt. 

2)aS  2£bfteben  wirb  Jebo<$  üon  üiel  befferem  6r^ 
folge  fepn  unb  fowofjl  ber  gelbliche  ©jctracttujioff,  als 
aud)  baS  GbloropbvU  fid)  bei  weitem  Dollfommner  ent; 
fernen  laffen,  wenn  man  bie  ©toffe  jm>or  bem  ©in; 
fluffe  beS  ©auerftop,  ber  feuchten  Cuft  ober  einer 
ßl;lor*  ober  ßl;lorfaliaufl6fung  au^fe^te. 

üßan  ftebet  baS  ©arn  ab,  inbem  man  eS  an 
einer  etwas  äfeenben  Sauge  wn  ©oba,  bie  am 
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S5eaumefd)en  Aräometer  1  ©rab  jeigt,  4  bis  5  ©tum 
ben  fod)t.  2(uf  100  3)funb  ©am  brauet  man  we; 
nigftenS  500  bis  600  SRaaS  Sauge.  £>aS  2Cbftet>en 
tjj  öoüenbet,  trenn  ftcfc  t>aö  ©arn  in  bem  Äe||el  t>on 
felbjl  auf  ben  S3oben  fenft.  £>ann  nimmt  man  eS 
berauS,  legt  e§  über  bem  Äejjel  auf  ein  S3ret  unb 
laßt  e£  ablaufen,  fpült  eS  in  fließenbem  SBajJer, 
ringt  eS  am  3imgpfabl  auS  unb  fcängt  eS  jum  Srocf* 
nen  auf. 

£>aS  ©arn,  welches  mit  undd)ten  garben  gefärbt 
werben  foll,  bat  man  nid&t  notbig,  in  Sauge  abju; 
fteben ,  ba^u  fann  man  btoS  retneS  f)eüeö  SBafjer  an> 
wenben. 

3um@alliren  beS  baumwollenen  ©arnS  nimmt 
man  gewobnlid)  auf  1  $Pfunb  beffelben  6  bis  8  Sott) 
©alldpfel,  bo<$  dnbert  bie  Sefdjaffenbeit  ber  garbe 
unb  bie  ©tdrfe,  welche  ft'e  erhalten  foll,  biefe  £luan* 
titdt  ab.    £>aS  SBerfatjren  babet  ijl  folgenbeS. 

9J?an  floßt  bie  ©alldpfel  in  fleine  ©tücfen  unb 
fod)t  ft'e  in  einem  fupfernen  Äeffel  mit  140  bis  150 
SRaaS  SBaffer,  wenn  man  100  $Pfunb  ©arn  gaßiren 
will,  ©obalb  bie  Stütfen  ftd)  jwiföen  ben  gtngern 
jerbrücfen  laffen,  t)6rt  man  mit  Äod)en  auf,  laßt 
bie  glüfftgfeit  cm  wenig  erfalten  unb  gießt  einen 
Sbeil  baoon  burd)  ein  J5aarfteb,  baS  man  ju  nicfttS 
anberem  gebraucht,  in  ein  flad)eS  irbeneS  ©efdß.  @o* 
balb  bie  Jpdnbe  bie  $ifce  biefeS  S3abS  ertragen  ton* 
nen,  legt  man  einen  2t)eil  beS  ©arnS  in  baS  ©e^ 
faß  binein  unb  burd)fnetet  eS  fo  lange,  bis  eS  Don 
bem  SBabe  burcbgdngig  gleichmäßig  burd)brungen  tji. 
2(lsbann  nimmt  man  eS  fyerauS,  ringt  eS  am  Sftng- 
pfal;l  auS  unb  bangt  eS,  wenn  ber  Gimmel  fetter 
ift,  in  ber  freien  Suft,  tji  aber  feud£)teS  ober  Sfegen* 
wetter,  unter  einem  ©cboppen  jum  Srocfnen  auf. 
hierauf  gießt  man  wieber  einen  Sbeil  fcon  bem  ©ad; 
dpfclbabe,  welches  man  unterbeffen  tyeiß  erhalten  \)at9 
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burdE)  ba§  ©ieb  in  bafjelbe  ©efdß,  legt  einen  jweiten 
Sfyeit  be§  ©arnS  hinein  unb  bebanbelt  ifyn  eben  fo, 
wie  ben  erfien,  ©o  fdf)rt  man  fort,  bis  alte  100 
9>fb.  gallirt  finb. 

S33tU  man  einer  burd)gdngig  gleid&mdßtgen  ©aßi< 
rung  t>eiftdf)ert  fepn,  fo  tf)ut  man  w&bl,  wenn  man 
unter  ben  9tingpfaf)l  einen  Äübel  jMt,  worin  baS 
abgerungene  ©aüdpfelbab  ftd)  fammelt,  bie  gaüivten 
unb  abgerungenen  Partien  beS  ©amS  auf  bie  ©ette 
legt,  wenn  alle  100  *Pfb.  gallirt  unb  auSgerungen 
ftnb,  baS  aufgefangene  unb  baS  etwa  übrig  geblie- 
bene 33ab  wieber  erwärmt  unb  bie  fdmmtltdjen  100 
$Pfb*  1  ober  2  ©tunben  barin  einweiht,  bann  aus* 
ringt  unb  jum  Srocfnen  bringt 

2Bie  man  baS  ©am  in  bem  ©alldpfelbabe  bes 
banbelt,  eben  fo  beljanbelt  man  eS  aud)  in  bem  ©u* 
macfybab  unb  in  bem  auS  ©umaefy  unb  ©alldpfeln 
beretteten  33abe, 

Sn  mannen  Sailen  gallirt  man  ba§  ©am  jweu 
mal  unb  lagt  eS  ba;5wifd)cn  troefnen.  Sureft  baS 
©alliren  evl)dlt  bie  ^Baumwolle  eine  wirffame  SBci^e, 
benn  bie  ©alldpfelfdure  unb  ber  ©erbejbff,  welche  in 
ber  2(u3fod)ung  enthalten  finb,  baben  beibe,  wie  be* 
reitS  anberwdrtS  gefagt  worben  ift,  ju  berfelben  fos 
wobl,  als  ju  ben  fdrbenben  ©ubfianjen,  eine  ftarfe 
83em>anbtfcfyaft,  unb  ofyne  beren  2)ajwifd)enfunft  wür* 
ben  ftd)  ledere  nicf)t  mit  tt>r  üerbinben. 

2Cuf  baS  ©alliren  folgt  baS  Alaunen»  3u  bem 
tflaunbabe  werben  auf  1  ^)fb.  ©arn  gew6l;nlid)  6  bis 
8  8otb  2llaun  genommen,  bod)  ift  auefy  l;ier  bie  £luan* 
titdt  nid)t  befianbtg. 

Sftan  floßt  ben  2flaun  ju  ^Puloer  unb  lojf  if)n  in 
einer  für  baS  ©arn  ^ureieftenben  Quantität  beigem 
SBaffer  auf.  £at  ftd)  bie  2Cufl6fung  fo  weit  abge; 
fül)lt,  baß  fte  nod)  lauwarm  ift,  fo  beljanbelt  man  baS 
©am  barin  auf  biefelbe  Söeife,  wie  uorl;er  in  bem 
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©afUtyfelbabe,  ringt  e3  bann  au§  unb  f)dngt  e§  im 

©chatten  jum  Srotfnen  auf* 

Sn  mannen  gdüen  alaunt  man  ba§  ©am  aud& 
jweimal  imb  lagt  cS  bajwifc&en  trocfnen.  • 

Sjat  man  ba§  ©am,  jur  SSerftc^evung  einer  t>olI* 
fommen  gleichnamigen  garbe,  nadb  bem  ©alliren  in 
ba£  ©aflapfelbab  eingeweiht,  fo  t>erfl$ert  man  fid& 
beren  norf)  mebr,  wenn  man  eS  nun  aucf)  na$  bem 
Zlaunm  in  baS  2ttaunbab,  welches  man  bei  bem 
2fa§ringen  aufgefangen  unb  erwärmt  tyat,  10  bis  12 
©tunben  einweiht  unb  bann  erjl  trocfnet  Sebo<# 
mug  man  barauf  [eben,  bap  nic&t  einzelne  ©tei- 
len troefen  werben,  weit  fonfl  bie  garben  ungleich 
werben. 

Sn  jebem  galt  aber  tji  eS  fel>r  wichtig,  baß  man 
bem  THavmbctö  nur  eine  SBdrme  t>on  20,  l)6d)pen§ 
25  ©raben  beS  5\eaumurfd)en  Sbermometen?  gibt,  ba- 
mit  ftcf)  ber  Äfaün  ganj  aümdlig  mit  ben  ©alldpfeln 
unb  mit  ber  33aumwoüe  aerbinbet.  £>enn  bei  einer 
flarPen  £i£e  würbe  ffd)  ein  Sbeil  ber  ©attäpfel  t>on 
ber  Baumwolle  ablofen  unb  in  ber  glüfftgfeit  mit 
bem  2flaun  eine  SSerbinbung  eingeben,  waS  x\aä)tyt 
für  bie  garbe  febr  nacfytbeilig  fepn  würbe. 

Suweiten  wenbet  man  jtatt  beS  2£(aun§,  welker 
ju  feinen  färben  üollf'ommen  eifenfrei  fepn  muß,  efc 
figfaure  Sbonerbe,  t>on  5  bi§  6  ©raben  be3  2lräome* 
ters  unb  in  bemfelben  ©rab  ber  SBdrme,  an. 

©er  bem  baumwollenen,  leinenen  unb  b^nfenen 
©arn  mitgeteilte  2((atm  wirb  nid^t  jerfefet,  wie  (SU 
nige  behaupten:  fonbem  eS  entfielt  eine  neue  Serbin* 
bung,  inbem  bie  SEbonerbe,  welcbe  ein  SSejianbtbeil 
be£  2Claun8  ijl,  bie  gärbeßoffe  anjiel;t  unb  ft<3) 
mit  ibnen  bereinigt,  ol;ne  Don  ibren  anbern  S3e; 
jlanbtbeilen,  bem  Äali  unb  ber  ©djwefelfdure,  fidb 
ju  trennen. 
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SBir  baben  l)ier  nod)  ein  für  oKemat  $u  bemer* 
fen,  baf  ba£  ©am,  nad)bem  e§  alaunt  unb  troden 
geworben  ijf,  el>e  eS  in  ba£  Sarbebab  fommt,  forg* 
faltig  gefpült  werben  muß,  bamit  ber  5Et>etl  2ttaim, 
ber  ntd^t  mit  bemfelben  üerbunben  iji,  fonbern  if)m 
bloS  anfangt,  weggenommen  wirb»  (tr  würbe  fonji, 
tnbem  er  ftcfy  in  bem  Sarbebab  auflojte,  mit  ein<m 
Zt)Äl  be3  garbeftoffeS  ftd)  »erbinben  unb  mit  ifjm  jtt 
äßoben  fallen,  wobur$  baö  garbebab  an  garbe  ge- 
fd)wd$t  würbe* 

SBicrtcr  tfrttfel. 
SSon  ber  3uberettmtg  be§  ßetneS  nnb  be§  ^>anfe§; 

SBir  fjanbeln  öon  beibcn  ©tojfen  juglctd^  ^  weil 
fte  beibe  ju  ber  gdrberei  in  einem  SSerbältniffe 
tiefen.  JDfc  fte  gleich  ju  ben  gdrbeftoffcn  eine 
geringere  SSerwanbtfcfyaft  l;aben,  als  bie  SBaum* 
wolle,  fo  werben  fte  bod)  auf  biefelbe  SBeife,  wie 
btefe  gefärbt.  2Bir  fagen  bal)er  ein  für  allemal  im 
83orau3,  baß  alle  Operationen,  welche  wir  im  jwets 
ten  Steile  biefeS  2Berf3  juv  gdrbung  beö  baumwollen 
nen  ©am§  betreiben  werben,  aud>  auf  bie  gdrbung 
be3  leinenen  unb  fyanfencn  anjuwenben  ftnb* 

SaS  leinene  unb  hänfene  ©am  wirb  üor  ber 
gdrbung  auf  biefelbe  Sßeife,  wie  ba§  baumwollene 
abgefotten  ober  gelaugt,  gallirt  unb  alaunt 
*£>anf  unb  gtad)3  erforbern  in  ber  SRegel  ein  wieber* 
bolte§  Seiten,  ober  concentrirtere  33eifeen  als  bie 
Baumwolle;  baffelbe  ftnbet  aud)  rüdftd^tlid)  bergig« 
mettte  jlatt.  S3eibe  aber  muffen,  bet>or  man  fte  abs 
ftebet,  in  einem  Srog  mit  lauem  SBaffer,  im  ©om* 
mer  2  bi§  3  £age,  im  2Binter  längere  Seit,  einge- 
weiht werben,  bamit  burd)  eine  anbebenbe  ©dbrung 
bie  Ebfonbmmg  il)rer  farbigen  ©ubfianj  beforbert 
wirb.   ^)ernac^)  laßt  man  fte  abtropfen,  fpült  fte  in 
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fließenbem  SBaffer  unb  ftebet  fte  bann  in  einer  etwas 
dfcenben  ©obalauge  t>on  \\  ©rab  be£  S3eaumefchen 
2lrdometer6,  juweilen  auch  noch  in  einer  jweiten  Don 
1  ©rab.  2m  Uebrigen  behanbelt  man  fte  eben  fo, 
tvte  baö  baumwollene  ©am. 


©ritte«  SlaplttL 

SSom  83letd)eiu 

£)a§  S3letcf)en  nennt  man  eine  ober  mehrere 
33ehanblungen  ber  SSMe,  ©eibe,  S3aum  wolle,  beS 
geinS  unb  beS  £anf3,  um  ihnen  ihre  natürliche  graue, 
gelbe,  rothliche,  braune  ober  fcbwdrjlicbe  garbe  ju  nel)3 
men  unb  fte  fo  weiß,  als  möglich,  barjujtellen. 

(Srjler  TLxtxUl. 
ffiom  Siethen  ber  SBotte  unb  ber  Selbe. 

2Me  SBolle  fann  man  nicht  anberS,  al§  burdh 
©chwefeln  unb  Äreiben,  wie  bereits  angegeben, 
ttollfommen  weiß  barjlellen.  £>affe[be  Littel  wenbet 
man  aud),  vornehmlich  in  Spon,  auf  bie  ©etbe  an. 
Sn  beiben  Sailen  ift  ba§  Verfahren  baffelbe  unb  ganj 
einfach. 

9Äan  bringt  ba§  wollene  ©am,  ober  bie  wollen 
nen  ©ewebe,  ober  bie  ©eibenjlrehne  in  einen  Siaum, 
ben  man  uberall  üerfchließen  unb  beffen  Senfter  man 
üon  außen  offnen  fann,  SDafelbji  hangt  man  fte  6 
bis  8  §uß  hoch  vorn  ©oben  auf  ©tangen,  jloßt  auf 
100  $ft>.  SBoUe  ober  ©eibe  lj  btö  2  9)fb.  ©c&rce* 
fei  in  fleine  ©tücfen,  fluttet  ihn  in  eine  irbene 
©chüffel  ober  eiferne  Pfanne,  beren  S3oben  mit  2tfd)e 
unb  etwaö  glühenben  Pohlen  bebeeft  iji  unb  pellt 
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ba$  ©efdß  in  ber  SDfttte  ber  Äammer  auf  ben  33o* 
ben,  oerfcfyließt  bann  bie  £t)ür  unb  bte  genfter  unb 
laßt  iljrx  bte  9iad)t  über  brennen.  2(m  borgen  öff- 
net man  bie  genjler,  um  ber  fcfywefligen  ©dure,  bie 
ben,  welcher  it)rer  SBufung  fid)  ausjufe^en  wagte, 
fogleicfy  erliefen  würbe,  2(u3gang  ju  geben.  Snbem 
ba3  fd)wefliqfaure  ©a3  fyinauö  jiefyt,  bringt  t>on 
2lußen  bie  2uft  in  bie  Äammer,  unb  ifyr  ©trom 
reicht  im  ©ommer  bin,  bie  ©etbe  auSjutrocfnen. 
3m  SEBtnter  oerfcfyließt  man  lieber,  nacfybem  ber 
SDampf  fid)  jerjlreut  t)at,  bie  genfer  unb  troefnet  bte 
gefd)wefelten  (Stoffe  buvety  Ofenwarme. 

bem  eben  ©efagten  gef)t  f)en>or,  baß  bie 
©d)wefelfammern  einen  fyod&jl  nachteiligen  Einfluß 
auf  bie  ©efunbtyeit  ber  babei  befcfydftigten  Arbeiter 
Ijaben  muffen,  unb  b'^rcet,  ber  ftd)  burd)  feine  Söers 
befferungen  bei  ben  Operationen  be£  ä>ergolben3  um 
baö  2eben  unb  bie  ©efunbfyeit  feiner  9Jiitmenfd)en 
unfterblid)e  Sierbienfle  erworben  fyat,  gibt  unS  eine 
Dcvbefferte  ßimidjtung  biefer  ©cfywefelfammem.  Söir 
entlegnen  biefelbe  aus>  bem  5.  S3anbe  ber  SBiener 
polt)ted)nifd)en  Safyrbüdjer^  weld)e  fie  unö  au$  ben 
Annales  de  l'Industrie  mitteilen. 

£err  bltrcet  fcfyldgt  oor,  biefen  ©cfcwefelfam* 
mern  eine  foldje  Gonjlruftion  ju  geben,  baß  man  in 
il)nen  bie  ßuft  nad)  belieben  erneuern  fonne  unb 
baß  ba3  barin  beftnblicbe  tobtenbe  ©a3  ^oefe  in  bie 
2ttmofpfyäre  l)inauf  geführt  würbe.  ©ein  Apparat 
tfl  mit  jwei  genflern  oerfefyen,  bie  jur  @rleud)tung 
be$  Snnern  beftimmt  ftnb  unb  genau  (erließen  muffen. 
£)a3  0aS  entweicht  buid)  eine  mit  einem  ©Riebet 
Derfcfeloffene  £l)ür,  welche  öon  außen  mittelft  einer 
über  Stollen  geleiteten,  eingefetteten  ©d)nur  bewegt 
wirb.  Sin  langer  9?aud)fang  leitet  baffelbe  über  ba$ 
£)ad)  beö  £aufe3  auf  bie  moglicfyji  weitere  ßntfet* 
nung  fort.   £>ie  2(ufjleigung  be£  ©afes  in  biefem 


220 


9faud)fange  wirb  baburd)  beforbert,  baß  man  bie 
Sugrofyre  eine$  gemeinen  ©tubenofenS,  ober  eines 
ÄeffelofenS  (ber  ^gleich  für  bie  Arbeiten  ber  gabrif 
benu^t  werben  fonnte),  ftd)  barin  münben  laßt. 
2)iefe  SJobre  muß  übrigens  mit  einer  Älappe  ober 
einem  Sentit  oerfefyen  fepn,  bamit  fte  abgefperrt  wer* 
ben  fonne,  wenn  man  ftd)  teS  Apparats  mcfyt  bei 
bient.  £)er  3?auc§fang  barf  weber  mit  £efen  nodj 
anbern  JKaucbfangen  communiciren,  weil  bur<$  biefe 
fcaS  ©a§  ftd)  verbreiten  würbe.  SRan  laßt  ibn  oben 
in  feiner  ganjen  2öei;e  offen  tmb  bebecft  il;n  nur 
mit  einem  blechernen  £)a$e,  baö  ßinregnen  ju 
vergüten. 

Sei  ber  Rettung  biefeS  Apparates  müffen  foU 
genbe  Vorfielen  beobachtet  werben.  SBenn  man  ftd) 
ber  ©d)wefelfammer  bebienen  will,  fo  verftcbert  man 
fid&  vorerjt,  baß  bie  genjler  wofyl  oerßopft  fmb,  man 
bangt  bie  ju  befjanbelnben  ©toffe  auf  ©langen  obes 
©djnüre  unb  inad^t  in  bem  mit  bem  Siaucbfange 
communicirenben  £)fen  etwas  §euer.  Sann  gibt 
man  bie  notl)ige  Quantität  ©cbwefel  in  bie  bier^u 
bejltmmten  ©efdße,  welche  man  fo  ftedt,  baß  bie  ©toffe 
Weber  verbrannt,  nod)  ju  ffarS  erbiet  werben  Uiu 
nen,  ber  Verbreitung  be£  ©afe3  bocb  aber  fein  vfnns 
berniß  in  ben  2Beg  gefegt  wirb.  SDJan  jünbet  ben 
©d)wefel  an,  fd)ließt  fogleicb  ben  ©ingang  in  bie 
Äammer,  fo  wie  ba£  barin  beftnblicöe  Sbürcben  unb 
öffnet  sugleicb  burc^  3icl;en  an  ber  ©$nur  ben  ©d)ie* 
ber,  ber  ben  Kaum  ber  Cammer  von  bem  Siaucf)* 
fange  trennt.  2)ie  £uft  in  biefem  Saume  erbiet 
ftd),  bcl;nt  ftd)  au3  unb  entweiht  Deswegen  jum  S£f>eit 
burd)  ben  £ftaud)fang,  welche  2(usftr6mung  burd)  ben 
3ug  be3  SDfenS  nod)  beforbert  wirb,  9iad)  Verlauf 
einiger  Minuten,  wenn  ber  ©d)wefel  ooüfommcn  in 
JBranb  unb  ba3  ©letd)gewid)t  ber  Suft  t>evgefteüt  i(t, 
fcbließt  man  burdj  9?adjlaffen  ber  ©<$nur  ben  ©<$ie; 
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ber  fajl  ganj  ju  unb  laßt  ben  Apparat  in  biefem 
3uftanbe  fo  lange,  als  man  c§  burc§  bie  (5rfaf)rung 
nott)ig  befunben  bat, 

S3or  bem  v£>erau§nefymen  ber  gebleichten  (Stoffe 
jünbet  man  etwaS  $euer  in  bem  früfjer  errodl;nten, 
mit  bem  9faud)fange  communicirenben  SDfen  an,  off* 
net  ben  <Scf)teber  gan^  unb  ba3  in  ben  (Eingang  ber 
jiammer  fübrcnbe  Sburcfyen  jum  Sbeil,  woburdj  ber 
benötigte  Suftjug,  welker  ba3  fcfydblicfye  ©a3  fort* 
jufüljven  bestimmt  iff,  l;eroorgebracf)t  wirb,  33on 
SSiertels  ju  SBiertelfhmbe  öffnet  man  biefe  fleine  S^ür 
immer  metjr  unb  julefct  laßt  man  fie  einige  3eit  ()in* 
bind)  ganj  offen. 

£)urd(>  btefrt  STOtttel  wirb  bie  äußere  ßuft  ge* 
jwungen,  bei  ber  untern  Öeffnung  in  ben  fkaum 
ber  Äammer  einzutreten,  ffd)  mit  bem  barin  beftnb* 
liefen  fcfywefligfauren  ©afe  ju  mifd&en  unb  an  ber 
obern  SDeffnung  be3  9?aud&fange§  lieber  auSjuflro* 
men.  ©tefe  bejldnbige  (Strömung  mad£)t  bie  Suft  in 
ber  ©cfywefclfammer  balb  wieber  atljembar  unb  fo« 
balb  ffd)  ber  ©eruefy  beö  ©afeS  verloren  bat,  fann 
man  ofyne  ÜJZacfjtbeil  ben  Eingang  offnen  unb  barin 
arbeiten,  wie  in  einer  gewöhnlichen  SÜJerfjldtte.  Saßt 
man  bie  SDeffnungen  nodE)  längere  3eit  ungefcf)loffen 
unb  erl)dlt  man  jugleid)  baS  geuer  in  bem  £)\en 
brennenb,  fo  entfielt  barauS  ber  SJovtbcil,  baß  bie 
gefd)wefelten  3euge  naef)  unb  nadE)  ben  ©erudf)  voll* 
fommen  verlieren,  welchen  fie  fonjf  nod)  einige  &it 
jurücfbel;alten. 

2)a§  (Schwefeln  gibt  inbeffen  ber  <Seibe  eine  ge* 
ttriffe  £drte,  bei  welker  fie  ntd^t  ju  allen  ©toffen 
*u  verarbeiten  tff •  9)?an  gebraust  bafyer  in  Dielen 
Sailen  jum  33lei$en  berfelben  ein  anbereS  SDfitteli 
SiefeS  beffebt  in  einem  (Seifenbabe,  wcld)e3  man  von 
1  ober  1J  *Pfunb  <Seife  mit  25  —  30  (Stmem  wei* 
df)em  gellen  SiBaffer  berettet   Sfilan  f)dngt  bie  ©trenne 
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auf  ©totfe,  fenft  fie  in  ba$  S5ab  hinein,  bringt 
baffelbe  in  eine  #ifee,  welche  bem  Äoc&en  nabe  ijf, 
unb  jiel)t  fie  an  ben  ©toefen  fo  lange  um,  big  fie 
ben  verlangten  ©rab  ber  SBei^e  erhalten  büben, 
2)iefe  Sßleicbe  ber  ©eibe  oerbtent  vor  bem  ©dbwefcln 
ben  Sorjug,  benn  bie  Ghfabrung  bat  benriefen  ,  baß 
bie  burd)  ©eife  gebleichte  ©eibe  nid&t  nur  üiel  roet* 
ßer,  gldn^enber,  weiter  unb  fefter  if,  fonbern  aud) 
bie  garben,  welche  bei  ibrer  SBeiße  febr  lebbaft  aus* 
fallen  muffen,  weit  beffer  annimmt,  al£  bie,  weld&e 
burd)  anbere  Littel  gebleicht  worben  ijl. 

Snbeffen  fonnte  man  aud)  —  wa6  nod)  nid)t 
»erfuebt  warben  ift  —  £uft,  ©onne  unb  SBaffer 
gum  33leid)en  ber  ©eibe  anwenben.  2>nn,  wenn 
man  fie  nacb  ibrer  ©ntfcbdlung,  wo  fie  noch  eine 
gelbe  garbe  bat»  5  bte  6  Sage  lang  ben  ©trabten 
ber  ©onne  au£fe£t,  fo  wirb  fie  gdnjltd)  entfärbt. 
2Bal)vfd)einlid)  wirb  baS  glänjenbe  SSSeip,  welcbeS  bie 
(btnefifebe  ©eibe  b<*t,  burd)  nicbtS  anben?,  alS  bureb 
bie  SBirfung  ber  ©onne  b*röorgebrad)t. 

£)a£  ©cbwefeln  gtbtau^  ben  wollenen  Beugen  eine 
räubere  unb  bittere  jDberfldd)e,  unb  fie  eignen  ftd) 
weniger  gut  für  ba§  Sdrben  unb  SSebrucfen  mit  bim* 
ten  Sarben,  al§  biejenigen,  wetdje  mittelft  liquiber 
febwefliger  ©dure  gebleicbt  worben  ftnb ,  weld)e 
lefeteren  auefy  mebr  ©auerbaftigfeit  befi^en  unb  auf 
bem  2ager  niebt  fo  leiebt  wieber  gelb  werben. 

Um  bie  wollenen  ©ewebe  mit  liquiber  fd)wef* 
liger  ©dure  ju  bleiben ,  bringt  man  bie  SBaare  in 
eine  febwadje  lauwarme  ^otafcbenlofung ,  b^pelt  fie 
einmal  barin  tyxum,  taufyt  fie  gut  unter,  befebwert 
fie,  bamtt  fie  unter  bem  Siquibum  bleiben,  unb  laßt 
fie  fo  über  9tad)t  ober  12  ©tunben  barin  liegen, 
alebann  nimmt  man  fie  bevauS  unb  fpült  fie  im 
Slußwaffer  rein. 
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SSKan  [oft  nun  für  jebe§  ©tücf  f  breiten, 
36  Süen  langen  SQ?erino  \  bis  1  $)funb  Seife 
(feie  flanbrifcbe  ober  aud)  SÖfarfeilter  Delfeife, 
üon  welcher  man  ^  t)om  ©erotd^tc  be3  3eu* 
ge3  anwenbet,  fotl  bie  beften  2)ienfle  fyierju  leU 
jlen)  in  fubl)eißem  SSBaffcv  auf,  gibt  e£  in  ein  baju 
befiimmteS  ©efdß,  laßt  e$  bis  50°  ober  55°  dt. 
abfüllen  (bie  Temperatur  biefeS  35abe$  barf  60° 
ni<$t  überfieigen),  bringt  bie  najje  Sßaare  hinein, 
ftampft  unb  jioßt  fie  gut  unter  unb  laßt  fie,  Doli* 
fommen  unter  ba§  Siquibum  getauft,  3  bis  4  ©tun* 
ben  barin  liegen.  SOJan  xvaiU  ober  pantf<#t  fie  f)ter* 
auf  mit  bem  nämlichen  ©eifenreaffer,  inbem  man 
fortrudbrenb  warmeS  Sßaffer  bin^ugibt,  fo  lange,  bis 
alle  ©etfentljeile  baoon  roeggefebafft  warben  finb, 
worauf  man  fie  im  Slußtraffer  rein  fpült. 

Sollten  fie  nod)  ntc^t  t>on  allen  ©d)mu£* 
unb  getttbeilen  befreit  ober  egal  unb  roeiß  genug  ge* 
worben  fepn,  fo  uucberbolt  man  baS  ©eifenwafetyen 
unb  SJeinigen  nod)  einmal  eben  fo. 

2Me  gut  unb  egal  abgelaufenen  ©tücfe  bebanbelt 
man  hierauf  in  folgenbem  alfaltfd&en  fcbrcefel* 
fauren  SBabe: 

SDfan  laßt  gasförmige  fdjweflige  ©dure  in  eine 
Falte  ^otafcbenauflofung,  bie  man  auS  5.]  21).  :Pot< 
afd&e  unb  1'2  bis  15  Zt).  SBaffer  bavgejMt  bat,  fo 
lange  jlreicfyen,  als  fiel)  auS  einer  mit  1  ÖetpicbtStl;. 
fein  gepuloerter  ^oljfoble  unb  3  £f;.  ©djrcefelfdure 
gefüllten  9ietorte  unter  9)?itamvenbimg  \>on  2ßdrme 
nod)  fdjroefeligfaureS  ©aS  entwickelt* 

2)iefe  fcfywefeligfaure  Äaliauflofung,  welche  einen 
Ueberfd)uß  Don  ?ol;lenfaurem  Äali  befi^en  muß,  füllt 
man  auf  Stafd)en,  üerforft  biefelben,  umroicfelt  bie 
©topfei  mit  feuchter  &3lafe  unb  beroal;rt  bie  glafd^en 
an  einem  finjlem  £>rt  auf. 
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S3ei  ber  Änroenbung  jum  S3leid)en  läutert  man 
baS  l)elle  gtqutbum  üon  bem  SBobenfag  ab,  t>erfegt 
eS  bem  dtaumt  nafy  mit  30  bis  40  SBajfer, 
bringt  eS  in  ein  angemeffeneS  ©efdjj  unb  gibt  fo 
Diel  ©c&roefelfdure  f)inju,  baß  nocf»  ein  fleiner  lieber*, 
fd&uß  t>on  bem  fc&wefeligfauren  ©alje  verbleibt,  burrf)* 
rübrt  alles  gut  unb  bringt  bie  ©tücfe  hinein,  jteljt 
fie  einigemal  baiin  berum  unb  laßt  ftc  bann,  »oll* 
fommen  t>on  bem  S5(etcbliquibum  bebest  unb  inbem 
man  bie  SBanne  mit  einem  ©ecfel  gut  jubecft,  12 
bt5  14  ©tunben  barin  liegen.  9J?an  nimmt  bic 
©tücfe  bann  fcerauS  unb  reinigt  ftc  fo  lange  im 
Slußwaffer,  bis  ftcf)  aller  ©erucl)  unb  ©efömacf  nad? 
ber  S3leicbftüfftgfeit  verloren  tyxt. 

Sollten  bie  ©tuefe  nod)  nid&t  weiß  genug  fepn, 
fo  voieberbolt  man  bie  Operation  nod)  eins  ober 
jweimal.  9?acf)  gutem  Steinigen  im  Slußrcaffet 
troefnet  man  bie  SBaare  angerabmt  im  <5d)C(tttn  ab» 
Sn  manchen  fallen  foll  eS  bienlid)  fet)n,  baß  man 
bie  fc^aftnoUenen  3euge  t>or  bem  ©cf)roefeln  ober  S5e* 
banbeln  in  bem  fc&roefelfauren  33abe  erfl  in  einet 
febr  \ä)xvad)cn  falten  3>otafd)e5  ober  fof)lenfaurert 
Statronauflofung  bebanbelt,  im  glußwaffer  reinigt  unb 
alSbann  in  baS  äSteicfybab  gibt  (SinigeS  Auslegen 
ber  mit  ©eife  gereinigten  fc&afwollenen  3euge  an  ber 
Suft  foll  ebenfalls  ein  gutes  2Beiß  üeranlaffen  unb 
baffelbe^  burd)  baS  S3et)anbeln  in  einem  liquiben 
fc&roefeligfaurem  SBabe  febr  serbeffert  werben. 

D.  Don  Äurrer  fdttigt  2Baj]er  mit  fd&roefeltget 
©dure.     @in  Arbeiter  muß  -t>on  3eit  ju  Seit  ben  i 
£lutrl  im  SSSafferfaffe  brefyen,  woburd)  bie  Serbin*  J 
bung  ber  ©dure  mit  bem  2Baffer  beforbert  wirb. 

£)a  baS  SBaffer  in  ber  niebrig|len  Temperatur 
fdf)ig  tft ,  bie  fd&roefeltge  ©duve  rei<|lid)er  aufjunef)* 
men,  als  in  einer  Oberen,  fo  tjl  eS  ratfyfam,  ba§ 
SBaffer  fo  falt  als  möglich  babei  in  2lnwenbung  ju 
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bringen,  aud)  ben  Btt,  wo  bie  SBereifung  gefc&iel;t, 
im  ©ommer  womöglich  üor  bem  3utrttte  bec  ©onne 
ju  bewahren. 

©ic  SBaffermaffe,  voelc^e  D.  uon  Äurrer  ju  ber 
eben  betriebenen  Operation  in  2(uwenbung  bringt, 
befielt  in  60  3Raa8  =  120  9>funb.  @r  etf;ält  ein 
concentrirteS  ^robuft,  mit  welkem  er  nod)  40  big 
60  9)?aa3  Sßaffer  öerbinben  fann,  um  bie  gewunfd)te 
SBIeicbflufftgfeit  ju  befommen.  ©eibene  3euge  (äffen 
ftd)  eben  fo  gut  auf  tiefe  SBeife  bel;anbetn* 

Sweiter  $?tlfel. 
SSom  Steteren  ber  §3aumwoHe,  be3  Seines  unb  be§  Banfes» 

©eit  ungefähr  breißig  Saferen  bat  man  an  bie 
©teile  beS  alten  SSerfafyrenS  im  Steigen  ber  SSaum* 
wolle,  be§  Seinem  unb  beS  $anfe§,  welches  Biel  Seit 
erforderte  unb  barin  beftanb,  baß  man  bie  üegetabu 
lifd)cn  ©toffe  ber  funjef;n*  bi§  ad&tjebnmal  roieber« 
bolten  unb  abwed)felnben  SBirFung  alfalifeber  Saugen 
unb  ber  Suft  unterwarf,  ein  anbere§  SSerfabren  ge; 
fcfct,  ba§  jenem  weit  ttorjujieben  ifi,  weld)e6  man 
Don  feinem  Url;eber  bie  S3ertl;olletfc§e  S3 1 ei c^> e 
nennt» 

£)iefe§  SSerfabren  ifl  Diel  einfacher  unb  mit  weit 
wenigerem  2(ufwanb  üerbunben,  als  baö  alte,  intern 
e3  nichts  weiter  erfordert,  als  eine  ober  jwet  alüa* 
lifd)e  Saugen,  eine  ßblorauflofung,  worin  bie  ©arne  it. 
ein  ober  zweimal  eingetaucht  werben,  ein  mit  wenig 
©cbwefelfaure  gefduerteä  SBafferbab  unb  ein  leicbteS 
©eifenbab,  ©aö  SBefentlicfye  beffelben  befiel>t  in  ben 
alfalifeben  Saugen  unb  in  ber  2tnroenbimg  bes  ßblor. 

@3  grtmbet  fid)  biefeä  SMcicben  auf  jwei  ©rimb* 
'  fdfee*  ©er  erjie  ifl,  baß  bic  alfalifdjen  Saugen  für 
ftd)  felbfl  einen  Speit  ber  t>on  il;nen  auflösbaren  ftfrs 
bigen  ©ubjfanj  wegnebmen;  ber  jweite,  baß  ba3  6t)lor 
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SBaffe*  jerfefet.  woburdf)  ©auerfioff  jlch  mit  bet  fär* 
benben  SRatme,  bie  ber  SBtrfung  ber  Saugen  wiber* 
jianben  ^at  #  üerbmbet;  tiefet  ijl  eS,  welker  bie 
SBletc&ung  bewirft,  inbem  er  mit  ben  Pigmenten 
favblofe  Sßerbinbungen  erjeugt* 

2öir  wollen  bie  Operationen,  au$  weld&en  biefe§ 
»leiten  befielt,  einzeln  burchgehen. 

A.  £)a§  entfalteten. 

£)te  baumwollenen  ©toffe ,  c  t>or jüglid)  wenn  fte 
jum  ©rucfe  benimmt  finb ,  muffen,  um  benfelben 

gleichmäßig  aufzunehmen  unb  eben  fo,  um  fchone  unb  I 

gldnjenbe  garben  anzunehmen,  bon  ben  hier  unb  ba  | 

mit  ber  gafer  Derbunbenen  unb  burd)  bie  33earbei*  j 
tung  todfer  geworbenen  holjtgen  Steilen  unb  gäfer* 

chen  befreit  werben,  woburd)  biefelben  eine  gleich  jj 

mäßige  Oberfläche  erhalten»     £)ie£  geflieht  burd)  i 

ba$  ©engen.    £)iefe  Operation  fann  entweber  an  I 

ben  Stoffen   t)or  bem  ©leiten,  ober  auch,  nach  1 

33efmben  ber  Umjtanbe  wäbvenb,  ja  felbjl  nach  I 

SSollenbung  ber  fdmintlichen  Steinoperationen  t>or*  ? 

genommen  werben,   ©ie  geflieht  auf  befonberS  baju  8 

eingerichteten  SRafchinen.  SMefe  finb  entweber  Oefen,  fci 

welche  eine  polirte  t>albcv>ltnt>rtfd^e  platte  bis  jur  ir 

©lübhtfee  heijen,  über  welche  bann  mittel)!  SÖBaljen  n 

ober  £afpeln,  welc&e  fchnell  gebreht  werben,  bie  @e*  1 

webe  fortgejogen  werben,  ober  au§  einem  Apparate  i 
bon  SBeingeijltampen,  über  welche  man  bas  ©ewebe  ii 
rafd)  fortbewegt,  unb  enbtid)  t)at  man  auch  flatt  ber 
SBeingeifllampen  bie  glamme  be§  SeuchtgafeS  an* 
gewanbt. 

S)er  SBetngei^flamme  bebient  man  ftd)  befon*  : 

ber§  beim  attoujjelin ,  wo  bie  gdferchen  auch  au§  M 

bem  Snnern  ber  3wifd£)enraume  beö  ©ewebeS  fort-  i  k 

gefd&afft  werben  feilen*                                ;  w 

!fc 
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25a  jebodh  beim  ©engen;  fo  lange  bie  Stoffe 
noch  ungebleicht,  alfo  bie  ©deichte  unb  bie  ©puren 
ber  gettbürfie  noch  nicht  entfernt  ftnb,  leicht  ein  Sin* 
brennen  biefer  ©ubftanjen,  welkes  ben  SSleichprojef* 
fen  entgegen  wirft,  eintreten  fann,  fo  führt  man 
in  englifefeen  gabrifen  bie  ©toffe  gleich  nach  bem 
©engen  in  ein  SBafferbab,  woburdh  nicht  aüein  jenem 
Uebeljknbe,  fonbern  auch  meijlenS  bem  burch  un* 
aebtfame  Arbeiter  herbeigeführten  83erbrennen  ber 
©toffe  vorgebeugt  wirb. 

33eim  ©engen  entwicfelt  fid)  brenjlidbeS  £)el, 
©fjigfdure,  welche  bie  2fugen  ber  Arbeiter  jtarE  an« 
greifen,  baber  ein  guter  2lb$ug  für  ben  £lualm  an« 
gebraut  fepn  muß. 

2)a3  ßntfcblichten  ober  germentiren  ber  Stoffe 
ifi  ein  mehrtägiges  einweichen  (ginbofeln)  berfelben 
in  SBaffer  t>on  30°  @.  bei  baumwollenen  unb  Don 
32°  biö  40°  @.  bei  leinenen.  2)aburd)  entwicfelt 
fid)  vermittelt  ber  ©dbrung  auS  ber  ©deichte  eine 
litt  von  ßffigfäure,  welche  auf  ben  Cortractiüjtoff  unb 
gtrnig  ber  Safer  jerfe^enb  einwirft.  Seboch  muß  bie 
©dbrung,  welche  man  bureb  etwaS  jugefefete  Äleie 
beforbert,  immer  nur  eine  faure,  nte  eine  faulige 
werben,  ba  legtere  auf  bie  ^)flanjenfafer  jerjlorenb 
einwirft.  $at  man  [ich  i^oi)  fiatt  ber  gewöhnlichen 
SKehtfchüchte,  wie  bteS  jefct  \)kx  unb  ba  geflieht, 
einer  mit  ©eife  verfemten  föteblfc&lit&te,  ober  einer 
mit  ©eife  öerfefcten  ©chlichte  aus>  Kartoffelmehl,  ober 
mblid)  einer  ßeimfehlichte  bebient,  fo  bebarf  e§  ber 
Fermentation  nicht,  unb  man  bereitet  bie  ©toffe,  nach 
Äreiftg,  inbem  man  fie  ^uerft  auöwdfcht  unb  walft, 
Dann  im  ©ampflaugen^2(pparat  8  —  10  ©tunben 
*u3focbt,  wdfeht  unb  walft  unb  enblich  10  —  12 
©tunben  in  einem  fchwefelfauven  SBabe  einweicht, 
in  fließenbem  2Baffer  wdfeht  unb  bann  troefnet. 
©ann  folgen  bie  übrigen  S3leichoperattonen. 
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Sunt  Qtnt\d)Üfytcn  baumwollener  unb  leinener 
©ewebe  f;at  $r.  SBenbel,  gdrber  in  (Soblenj,  f&rp 
lieb  mit  gutem  (Srfolg  pfeife  nt&on  angeroenbet. 
2Cuf  50  (Sllen  |  breiten  3eug  weicht  man  2ag$  jui  I 
$ox  1  $fb.  ?)feifcntl;on  in  Sßaijet  ein,  rül;rt  il;n 
fuvj  t>or  bem  ©ebraud&e  mit  mebr  SGBaffcr  an,  gieft 
bann  fo#enbe§  SBaffer  in  ben  Äeffel  unb   lapt  bie  j 
3euge  2  bi§  2-£  ©tunben  barin  fodfoen  unb  bann 
bind) SBafdjen  unb  SBalfen  t>on  aUem  2l;one  reinigen,  j 
25ie    rein    med)amfd)e    ©inwirfung    be$    SlfonS  j 
(dfynlid)  ber  aller  'anbeten  bem  SBaffer  eine  fetftge  j 
£8efd)affenl)eit   ol)ne   alfalifd&e    9ieaction    gebenben  | 
Stoffe,  j.  SB.  £)cbfengalle,  ©etfen?rattt  u.  f.  w<)  be* 
freit  bie  Beuge  toollfornmen  t>on  ber  ©d;iicf)te,   oljne  : 
im  ©eringjien  nadfotfyeilig  ju  roirfen.  —  SDuvd^  to3 
(§ntfd)lid)ten  verliert  bie  rof)e  Seinwanb  10  sprocent 
be3  ®e\vid)te§. 

#at  man  tl)terif$en  Seim  ober  ©eifenfd&licfrten, 
fo  barf  man  ntd)t  t>or  bem  SSletcöen  fengen,  ba  bie 
©eife  babuvcfc  jerfefct  unb  bie  ©tearinfdure  mit  ben 
gafern  unb  bem  barjtgen  @]rtractfo|toff  fiel)  fo  innig 
üerbinben  würbe,  bap  ftc  bem  Sleic&projejfe  l;inbernb 
in  ben  SBeg  treten  müßte. 

B.  £>a6  fiod&en  fcer  SBaare  mit  SBaffer* 

Sie  SBaare  wirb  nun  mit  SBaffer  gefod&t,  um 
bie.burc&'ö  SBafdjen  md&'t  Dölltg  entfernte  ©c^li^te 
ju  befeitigen  unb  bie  Sporen  ju  offnen.   Sftan  füllt 
für  btefen  3wec?  ben  ©aef  be3  jum  85äufy?n  bienen* 
ben  ÄejfclS  bis  an  ben  dloft  mit  SBaffer  unb  legt, 
bie  SBaare  fd&räg  gegen  ben  3ioji  geneigt  ein,  bamti; 
ba3  SBaffer,  wenn  e§  überfodjt,  leicht  nad)  unten  j 
btm$bringen  fann,  gießt  bann  no#  fo  tnel  SBaffer  j 
ju,    baß  baffelbe,   wenn   e3   wdl;renb   be3   &o*  I 
d&enS  nod)  fo  ftarf  üerbampft,  immer  nod)  mehrere  { 
3oK  1)0$  über  bem  SJope  jiel;t,  beim  fonjl  berbirbt  I 
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bie  bemfelben  junddjjt  liegenbe  SBaare,  leibet  fcon  bet 
trocfenen  #ifce,  wirb  verbrannt*  9)?au  laßt  etwa  10 
©tunben  lang  fachen  #  wd(;renb  welker  Seit  öfters 
nacf)gefef)en  werben  mug,  ob  ber  Äcfiel  auti)  wirft, 
b.  b-  ob  aud)  ba£  ftebenbe  SBaffer  gehörig  ^  aufzeigt 
unb  ubergoffen  wirb,  gür  jwet  SBafdjrdber  fmb 
jwei  foldbe  Äefjel  erforberlicfy. 

9?ad;  bem  Äod)en  wirb  bie  SBaare  nodj  warm 
gewafcfyen,  bann  jum  ^wetten  Sftal  wie  t>orf)er  ge; 
xoä)tf  jebod),  wie  in  Snglanb  oft  unb  aud)  in  beut; 
fcfyen  SSletc^anftalten  gefd)iel)t,  mit  einem  Bufalj  r>on 
Äalfmtld),  woburd)  man  an  2£(f alt  erfparen  will; 
man  redbnet  ^  bis>  ^5  be3  ©ewidjteS  ber  SBaare  an 
Äalf*  9?ad)  üollenbetem  Äod)en  werben  bie  Kattune 
fogleid)  gewafd)en,  bamit  fte  nid)t  mit  ber  Jfuft  lange 
in  S3erübrung  bleiben,  woburd)  notfywenbig  ber  2fe^ 
falf  foblenfauer  werben  unb  fi$  in  bie  Safer  be§ 
3euge§  nieberfd)lagen  unb  glecfe  üerurfad)en  würbe. 

gür  ba§  Äod)en  ber  baumwollenen  ©ewebe  mit 
Äalfmildj  fprid)t  unter  anbern  aud)  bie  wichtige  33e* 
obad)tung  beS  £rn.  Sana,  baß  frifc^e  ober 
aud)     üollfommen    befefligte  gettfltfen 
butcfj  fotylenfaureS  Äali  ober  Patron  ben 
ISBaumwo llenjeugen  t>olljfdnbig  entjogen 
werben,   wenn    man   festere    juüor  mit 
Äalf  gelaugt  bat   Saß  fol)lenfaureS  Stall  beffer 
als  Äegfali  bie  beim  Äod)en  ber  ötucfc  mit  ÄalC 
gcbilbete  unauflösliche  Äalffcife  jerfefcen   fann,  i(t 
ieid)t  ju  erfldren:  bei  bem  Saugen  mit  fof)lcnfau* 
[  rem  Äali  fann  ftd)  nämlid)   burd)  boppclte  8ew 
fefntng  einerfeüS  bfytenfauvet  ÄalE  bilben,  welcher 
;  ftd)  auf  ben  3eug  nieberfcfylagt  unb  emfaeierfeftS  eine 
!  aufloölicbe  Äaitfeife;  unb  biefe  ßerfefjung  muß  um 
]  fo  rafäber  erfolgen,  je  weniger  bie  Äötffetfc  auf  bem 
i'  Senge  ftrivt  tft;  wenn  fte  aber  aud)  nod)  fo  feljr 
1  bavauf  befolgt  ijt,  fo  fann  man  bennod;  fid)er  feyu, 
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fte  bur$  fof)lenfaure§  Äalt  ober  Patron  t>ollfommen 

ju  jerfefcen,  wdfjrenb  fte  ftcfy  felbft  burd)  wieberfyolte 
JBebanblung  t>er  3euge  mit  d^enber  Sauge  nicfyt  ent* 
fernen  (äffen  wirb. 

Sur  alle  gälte  liefert  alfo  ba§  fof)lenfaure  Äalt 
ober  Patron  bem  S3(eid)er  ein  ttortreffltcfyeS  9Jiittel 
jur  Entfernung  frifd&er  unb  alter  gettflecfen  au§  ben 
©tücfen;  um  bamit  gute  SRefultate  ju  erhalten,  muß 
aber  aud)  bie  Äalf  lauge  ben  3eugen  auf  eine  ge* 
eignete  2Beife  gegeben  werben,  fo  baß  alle§  auf  ibnen 
beftnblicbe  gett  in  Äalffeife  fccrwanbelt  wirb.  9Kati 
barf  ndmlid)  nur  wenige  ©tucfe  auf  einmal  in 
Arbeit  nehmen  unb  bat  tf>r  2fufetnanberbrücfen  ju 
üermeiben;  aud)  muffen  bie  Seuge  notbwenbig  nad) 
berÄalflauge  auf  geeignete  SBeife  gefduert 
werben*  Sttan  follte  glauben,  baß  ein  ©durebab 
nad)  ber  33ebanblung  ber  ©tücfe  mit  Äalf  bie  gebil* 
bete  Äalffetfc  serfe£en  unb  alfo  ben  @ffeft  ber  Äalf* 
lauge  wieber  aufbeben  mußte.  2Me  ©ad)e  tterbdlt 
ftd)  aber  anberS:  burdb  bie  Äalflauge  wirb  ndmlid) 
ba$  gett  in  eine  Äalffetfc  mit  überfdjufftger  S3aft3 
Derwanbelt  unb  btefer  gebunbenc  Äalf  wirb  nebfl 
bem  freien,  welchen  bie  3euge  ungeachtet  be§  Tiu$s 
wafdjenS  nod)  immer  enthalten ,  (}invetcbenb  fepn, 
um  baS  foblenfaurc  Äali  ober  Patron  wäljrenb  be§ 
Saugend  ju  jerfefeen,  fo  baß  eS  2(e£fali  ober  2(efcna* 
tron  wirb,  wo  bann  bie  Stefultate  ftd)  ben  mit  %im 
lauge  bireft  erhielten  mebr  ober  weniger  ndbern.  2)aS 
©durebab  entjiefct  aud)  wtrflid)  ber  Äalffeife  ni#t 
5U  Diel  Äalf,  wenn  man  e§  weber  ju  jtavf,  nod)  ju 
warm  unb  nicf)t  ju  lange  anwenbet;  man  gibt  e§ 
baber  am  bellen  beinahe  falt  unb  fefet  bie  $affagc 
nur  einig*  ©tunben  fort. 
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c.  £a§  ©äud^ett  obet  ba$  Äodjen  mit  Saug«  fcon  ftotafdje. 

2fuf  600  ©tücf  J  breiten,  40  eilen  langen  unb 
ba$  ©tücf  4.^  ^)funb  fcbweren  Äattun  nimmt  man 
80  $funb  bejle  9)otafd)e,  bei  leichter  SBaare  weniger, 
löjl  fte  irr  fodjenbem  SBaffer  auf,  fetyt  burd)  unb 
wrbünnt  bie  Sauge  mit  2Baf[er  fo  weit,  baß  bie 
notbige  SluffigfeitSmenge  baburd)  entfielt»  9?acf) 
llfiünbigem  Äocben  wirb  bie  Sauge  abgelaffen,  jum 
fünftigen  33ducben  aufbewabrt,  bie  SBaare  nod)  wann 
gewafc&en,  wieber  in  ben  Äefiel  gebraut  unb  mit 
70  $funb  tyotatyc,  bei  letzter  SBaare  mit  weniger, 
eben  fo  lange,  wie  ba£  erjle  9J?al  bel;anbelt,  fobann 
jum  britten  9Kal  mit  60  ^funb,  ebne  twrfyer  ju 
wafeben. 

Sft  bie  le^te  JBucfe  üollenbet,  fo  wirb  gewafeben 
unb  bie  gewafebene  SBaare  abgerungen.  £ierju 
bient  eine  9i  in  gern affine,  jwei  über  einanber 
gelagerte  SBaljen  au3  2tbornbolj,  t>on  benen  bie  un? 
tere  burd)  (Slementarfraft  bewegt,  bie  obere  burd) 
einen  beladeten  $ebel  bloo  aufgebrüeft  wirb,  2)ie 
untere  wirb  25mal  in  ber  SDiinute  um  ibre  Ztyfc 
gebrebt  3u  gleicber  3eit  werben  bie  (Snben  üon  3 
©tücfen  SBaare,  bie  in  einem  Äübel  Doli  SBaffer  lie* 
gen,  jwifeben  bie  SBaljen  gebraebt,  burcbgelajjen  unb 
jenfeitS  t>on  einem  Arbeiter  in  ein  ©unb  gejogen, 
SDaö  Zugringen  gefebiebt,  bamit  bie  SBaare,  t>om 
SBaffer  befreit,  beflo  leichter  bie  Gblorflüfftgfeit  an; 
nebme;  man  fann  jebod)  aud)  ba3  2(u§ringen  ent^ 
bebren. 

D.  Cntbinbung  beS  (Sf)tot§  unb  SDatjletttmg  beffelben  im 
fluffigen  3uftanbe/ 

9?ad)bem  bie  Operation  be3  Saugend  toottenbet 
tjl,  fann  man  ftcfy  nun  entweber  ber  Si afen  bleicbe 
ober  ber  ß^lovbleidöe  bebtenen,  b.  I;.  entweber 
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bloS  burd)  bie  SBirfung  t>on  fofylenfaurem  ober 
dfjenbem  Äalt  —  in  ©nglanb  tmb  granfreid)  a&n* 
bem  ober  foljlenfaurem  Siatron  —  Derbünnter  ©d)we* 
felfdure,  2uft,  8ic$t  unb  SBaffer  bie  83leid)ung  bebin* 
gen,  wobei  bte  gu  bletd)enben  ©tucfe  auf  bem  33leic$* 
plan  ausgelegt  werben,  ober  beS  33leid)enS  mit  Qtylor* 
waffer  ober  DorjugSweife  mit  ßfylorfalf ,  ©dure  unb 
alfaüfdjen  Saugen,  waS  rafd)er  jum  3iele  füfyrt  unb 
Don  feiner  Sa&reSjeit  unb  SBitterung  abhängig  ijf. 

2)aS  er|ie  SScrfa^ven  ijl  langwieriger,  erfordert 
iebödb  feinen  großen  Äojienaufwanb ,  weswegen  e§ 
nod)  Dielfad;  angewenbet  wirb,  um  fo  mefyr,  ba  eS 
bis  je£t  nod)  nid)t  mogiid)  gewefen  iß,  baS  SSorurs 
t&eil,  weld)eS  emppvtfd)e  ;Bletd)er  gegen  bie  d)emif$e 
SSleic^e  baben,  ba£  fie  bie  ©toffe  angreife,  obwohl 
bie  tyx&0  eS  als  burd)au§  grunbloS  erwiefen  l;at, 
gan^lid)  auSjurotten. 

©ei  tiefer  naffen,  ber  fogenannten  Sfafenbleicfye, 
wirfen  fiuft  unb  ©onne  frdftig  ein*  Sie  atmofpfyd* 
rifd)e£uft  ndmlid)  unb  baS  SBaffer  werben  tfyeilweife 
jerfefct,  inbem  ftd)  ber  in  benfelben  enthaltene  ©auer* 
jtoff  mit  bem  Äofylenjioffe  ber  spflanjenfafer,  welcher 
lefeterer  bie  gdrbung  gab,  Derbinben  unb  benfelben 
als  fol)lenfaureS  ©aS  Derflud)ttgen ,  wdfjrenb  baS 
©onnenlid)t  mit  bem  Äoblenjloffe  felbft,  ben  eS  auf* 
ftebrt,  ft$  fo  lange  Derbtnbet,  als  nod)  irgenb  eine 
©pur  Don  Sdrbung  oorfyanben  tjh  3u  biefem  3wede 
muffen  audf),  um  ein  gleichmäßiges  SBleid)en  ju  be* 
jweefen,  bie  ©toffe  auf  bem  3Meicf)plan  öfters  um* 
gewanbt  werben* 

Sn  |>inftd)t  auf  bie  2£rt  unb  SBeife  ber'SBtr* 
fung  ber  ßfylorbdber,  .welche  man  bei  ber  fogenann* 
ten  Ätmjfc  ober  trotfnen  S3(etd)e  anwenbet,  muß  l)ier 
nur  fo  Diel  bemerft  werben,  'baß  (nad)  SBerjeliuS) 
baS  Dom  SBaffer  abforbirte  d()lorgaS  mit  einem  Sbetf 
beS  SBaffevS  ©al^fdure  bubet,  wdl;renb  ©auerjioff 
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entbunben  wirb,  welcher  fid)  mit  einem  Steife  ßfrfor 
$u  chloriger  ©dure  ober  oielleidbt  mit  bem  SSSaffer 
oj^birtem  SBajjer  t>erbinbet.  25iefe  gntrotcfe* 
lung  oon  ©auerfioff  bauert  fo  lange  fort,  bis  alles 
ß^Ior  ftd)  in  ©aljfäure  öerwanbelt  l^at,  biefen  ©auers 
jioff  nimmt  nun  ber  ^flanjen^garbejloff  auf,  unb 
berfelbe  wirb  ojtpbirt  unb  entmifd)t. 

£)aS  ßl;lorgaS,  n>eld^c6  man  früher  als  au8 
©aljfaure  unb  ©auerfioff  jufammengefefct  anfal)  unb 
beSl;alb  on;birte  ober  oypgcnirte  ©aljfdure  nannte, 
ijl  ein  einfacher  Äörper  tton  grünlichgelber  gfarbe,  un; 
angenehmen  ©efdjmacf  unb  erfitcfenbcm  ©erud)e, 
weldjeS  beim  (Sinatbmen  eine  Beängjitgenbe  unb  jum 
$u|Ien  rei^enbe  SBtrfttng  beroot bringt,  eine  große 
Serroanbtfcfyaft  ju  bem  SBaffcrfioff  befifct  unb  baber 
nid)t  nur  ftd)  felbjl  febr  leiebt  im  SBajjer  aufloji, 
fonbern  aud)  alle  anbere,  SBaffer  jioff  entbaltenbe 
©ubjianjen  mit  getdjttgfeit  gerfc^t.  2>aS  fpeetfifebe 
©ewi$t  beS  Sl)lorgafeS  ijl  2,47.  S3ei  einem  SrucE 
t>on  4  bis  5  2£tmofpbdren  üerbiebtet  ftcf)  ba$  ßljlor* 
ga§  ju  einer  bunfelgelbgrünen  glüfftgfeit. 

@ben  fo  wirft  aud)  bie  Jtuflöfung  beffelben  in 
SBaffer  ober  bic  GtylorfMtfftgfeit  auf  bie  ocgetabilU 
fd)en  unb  tl)terifd)en  ©ubjianjen,  weldje,  wie  bie 
jäerlegungen  berfelben  beroeifen,  erfiere  auS  23affer* 
jioff,  ©auerfioff  unb  Noblen jioff  unb  [entere  aus 
SBafferjioff,  ©auer jioff,  Äoblenfioff  unb  ©tief jioff 
bejiet)em  2Cuf  biefe  SBirfung  grunbet  ftd),  wie  oben 
erfldrt,  bie  S3ertt)olletf<$e  SBlcic&e, 

Um  baS  ßl)lorgaS  ju  entbinben  unb  in  Sßaffer 
aufjulofen,  ober  bie  ßblorflufftgFeit  barjujießen,  oer- 
fdbrt  man  auf  folgenbe  Söctfe, 

SDJan  üerfd)afft  ftd)  einen  bleiernen  Äolbcn,  ber 
aus  bem  ©anjen  gegoffen  unb  ni$t  jufammengefügt 
iji,  eine  beinahe  eiförmige  ©ejialt,  in  feiner  größten 
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SBeite  15  bis  16  Soll  im  25urd)mfffer ,  an  feinem 
obern  Steile  einen  4  big  5  3o(l  langen  unb  4  bi* 
5  Soll  im  £>urdf)meffer  weiten  $alS  unb  neben 
bemfelben  an  ber  ©eite  eine  aufred)tjW;enbe,  \\  3oll 
lange  unb  im  25urdjmeffer  eben  fo  weite  bleierne 
Sfobre  obne  Lotbung  l^at. 

Sn  ben  £alS  muß  ein  bleierner  ©topfei  unb 
in  bie  aufregt  ftebenbe  9f6f)re  eine  gegoffene  bleierne 
Leitungsrohre  gebrdngt  hinein  paffen.   33te  LeitungS* 
robre  mu£  beinahe  biefelbe  SBeite  haben  unb  jwei* 
mal  in  regten  SBinfeln  gebogen  fepn,    fo  baß  fte 
jwei  aufred)tfiebenbe  3(rme  bilbet,   bie  burd)  einen 
horizontalen  2frm  mit  einanber  oerbunben  ftnb,  wel« 
eher  ungefähr  2  (Ellen  ober  fo  lang  ifi,  als  eS  bie 
(Entfernung  ber  23orlage  t>on  bem  Äolben  erforbert. 
2)er  eine  aufredet  jlebenbe  lixm  brauet  nid)t  langer 
ju  fepn,  aI8  baß  er  1  ober  2  3otI  tief  in  bie  am 
Äolben  beftnblicbe  3?6f)re  $tneinreid)t.     ©er  anbere 
muß  eine  Sange  l)ab?r\,  baß  fein  (Enbe,  weldbeS, 
wenn  er  bis  auf  benfelben  binuntereiebt,  ringS  herum 
mit  5  bis  6  fleinen  Covern  t>on  1  bis  2  Linien  im 
2)urcbmeffer  wfeben  ijt,  nur  um  2  bis  3  Linien 
ton  bem  untern  33oben  ber  83orlage  entfernt  ijh  [ 
teuere  (Erfahrungen  haben  inbeffen  bewiefen,  baß  bie  j 
Kobre  nur  3 — 4  Soll  in  baS  SSSaffev  ju  tauchen 
brauet;  wenn  bie  33orlage  bie  geborige  ©roße  bat  i 
unb  wenn  man  baS  SSaffer  anfangs  mittelft  einer  j 
Äurbel  in  ^Bewegung  erhalt,  bis  eS  etwaS  oon  bem  | 
©aS  aufgenommen  tyat. 

vf)at  man  eine  fleine  Quantität  ß^Ior  ju  be* 
reiten,  fo  fann  man  [ich  jiatt  beS  bleiernen  ÄolbenS 
einer  gläfernen,  tubulirten  Retorte  bebienen  unb  bie 
Leitungsrohre  nach  ber  8iicf)tung  beS  StetortenbalfeS 
einrichten. 

Sie  S3orlage  ijl  ein  gaß  t>on  jiarfen  tanmnen 
Rauben ,  mit  eifenen  Steifen  sufammengefugt.  (ES 
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mt  5  bis  6  gug  im  SDurc&mefier,  8  bi$  10  gug 
;  P>ot>e  unb  in  einiger  (Entfernung  oom  9?anbe  einen 
>>bern  SBoben  mit  einem  2ocf)e  t>on  ber  SBeite,  bag 
)er  längere  aufredet  flefeenbe  2Crm  ber  2eitung§robre 
)inburd)  gebt,  unb  einem  fleinern,  worein  eine  ge* 
Irömmte  gldferne  JRöfyre  paßt,  beren  dußereS  Snbc 
>urd)  ben  £>ecfel  eines  baneben  flebenben  fleinern 
SefdßeS  in  eine  $otafcf)enauflofung  ober  in  bloßes 
EBaffer  taucht,  womit  baffelbe  jur  2(ufnabme  beS 
Wlorgafeö,  welches  au§  ber  2(ufl6fung  im  SBaffet 
)er  S3ortage  entweiht,  angefüllt  ijh  Zn  ber 
Seite,  biebt  über  bem  untern  S3oben  ber  S3orlage 
wftnbet  ftd)  eine  bleierne  ober  gldferne  9?6bre,  mit 
:inem  bleiernen  ober  gldfernen  ©topfei,  burd)  welche 
)ie  bereitete  @blorflufftgfeit  abgelaffen  wirb. 

2)er  Äolben  wirb  in  eine  Äapelle  fcon  gegoffe* 
lern  (Sifen  gejlellt,  bie  auf  einem  25efiillirofen  jtefyt, 
unb  mit  fo  tnel  feinem  ©anb  angefüllt  ijl,  baß  ber* 
jelbe  |  bis  f  feiner  $6&e  batton  bebeeft  wirb;  bann 
werben  bie  ©ubjianjen,  woraus  baS  @blorga3  bärge« 
letlt  wirb,  burd)  ben  £a(S  ^tneingebra^t. 

£)iefe  ©ubjianjen  finb  1)  fd&warjeS  Mangan» 
?rpb  (SSraun'flein) ,  t>on  bem  bie  bejte  ©orte  ba3 
Mu6fel)en  metallifcber  Nabeln  f)at,  2)  faljfaurcS  $lat 
tron  (Äocbfalj)  unb  3)  concentrirte  ©cbwefelfdure 
(flarfeö  S3itriol6l)  Don  66  ©raben  be§  Aräometers. 
25a3  bejle  33erbdltniß  berfelben  ift  auf  24  ß'imer  (ben 
Simer  ju  24  ^funben  geregnet)  SBaffer. 

1  9)funb  fc^irarjeS  SJianganonjb, 
1J   —   fal^faureS  SRatron  unb 

2  —  ©d)n?efelfdure. 

9tad)  Äreiftg  foll  man  3  £bl«  guten  93raun* 
(lein,  4  Zi)L  englifd)e  ©djwefelfdure  mit  eben  fo 
Diel  SBaffer  abgefüllt  unb  5,50  SS&l.  Äodjfalj  an* 
wenben.  —  t>.  Äurrer  bejlimmt  42  $Pfb.  trocfneS 
flocbfalj,  30  9>funb  ©d&wefelfdure,  2i  ?>fb.  guten 
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Sfoienaue*  föraunfletn  unb  30  $fb. SBaffer.  —  £>a§ 
SRifc&ung&uerbdltmß  be£  S3erjeliu3  ifi  3  ßocfc 
fa[j,  f  —  1  gepuIoerteS  9)Janganfupero]ct)b,  2,50 
concentrtrte  ©djroefelfdurc  unb  4  SbL  SBaffer, 
Sn  ßnglanb  nimmt  mau  20  Styl,  ©raunftein,  20 
Sl)L  ©d)wefelfdure,  56  £f)L  SReerfalj  unb  10 
SBaffer,  ober  aud)  nad)  Sennant  in  @(a§gow  30 
Zt)L  äSraunjlem,  30  £f;L  ©d£)wefetfdure,  60 
Äoc&falj,  50  £f)l-  SBaffer. 

£)a  bcr  SSraunftein  um  fo  beffer  iß,  je  mef)r 
er  ©auerfioff  enthalt,  fo  wollen  wir  ein  einfaches 
SJHttel  angeben,  rote  man  tf;n  auf  feinen  ©auerfto^ 
gcfyalt  prüft.  2ftan  trocfnet  ein  $Pfimb  auf  einer  cu 
fevnen  platte ,  bis  aUe  geud)ttgfett  ausgetrieben  ijf, 
wagt  ben  SfücFpanb  genau  unb  erfodlt  il)n  eine  (jalbe 
©tunbe  in  ber  9?otl;glufyl)tfce,  bann  wagt  man  il)n, 
wdfyrenb  er  nod)  l;eiß  ijh  25er  SSerluji  jeigt  ben 
©auerfioffgefyalt  an. 

2)a  bie  ©üte  beS  33ratmjieine§  fe^r  t>erfd)ieben 
tff,  er  enthalt  ndmlidE)  oft  @ifenon;b,  fotylenfauren 
ÄalC,  SSSaflfer  unb  nidjt  feiten  eine  ntebeve  £>ja;ba* 
tton$)lufe  beS  9Jtangan§,  fo  prüft  man  tf;n  auf  fei- 
nen ©efyalt  an  reinem  9)?ang an fu per ojrpb  nad) 
£fyomfon  fotgenbermaßen: 

Sn  eine  tarirte  gforenttner  gtafdfee  bringt  man 
600  ©ran  SBaffer  unb  75  ©ran  fn;ftaltiftrte  ÖjcaU 
flute;  alSbann  fefet  man  50  ©ran  Don  bem  ju  prü; 
fenben  unb  uovf)er  fein  gepuderten,  SSraunfiein 
unb  gießt  hierauf  fo  fd^neü  al§  möglich  '150  bi3 
200  ©ran  concentrtrte  ©djwefelfdure  in  bie  glafc&e. 
ße^tereS  gefd)ie|)t  am  heften  auf  bie  Tlxt,  baß  man 
Dörfer  ein  befiimmteS  ©ean$t  ©d)n>efclfdure,  g.  SS.  • 
210  ©ran  in  einem  ©tanbglaS  abwägt  unb  auf  ber 
SBage  I d 9 1 ;  man  gießt  bann  in  bie<§lafd)e  fo  mel  ■ 
©t^wefelfdure,  a(§  angebt,  bringt  hierauf  ba§  ©tanb* 
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glas  lieber  auf  bie  SBage  unb  benimmt  genau  ba§ 
©ewtcbt  ber  auSgegoffenen  ©duve. 

@g  fmbet  ein  lebhaftes  Tfufbraufen  ffatt,  inbem 
ftd)  eine  reid)(id)e  Spenge  fof;lenfauren  ©afe§  entbmbet. 
9)Jan  bebeeft  nun  bie  £)effnung  ber  gfafcfye  mit  einem 
«Papier  unb  laßt  fte  24  ©tunben  fang  flehen,  worauf 
mau  fte  wieber  tragt  2) er  ©ewtd)t3oer  lufi  ber 
glafd^e  entfprid)t  genau  ber  Quantität 
SKanganfuperojnjb,  we(d)e  ber  ange nxinbte 
83  r  a  Lt  n  fl  e  t  n  enthalt,  SSenn  j.  35.  ber  ©e  wid)t3< 
Devlufi  34  ©ran  betrug,  fo  werben  bie  angewanbten 
50  ©ran  S3raunj}einpuloer  34  ©ran  3Ranganfuper* 
on;b  enthalten,  unb  ber  33raunftein  wirb  a(fo  auS 
68  sprocent  reinem  9)?anganfuperon;b  unb  32  *Proc. 
frembartigen  Äorpern  befWjen. 

S3et  biefer  $)robe  entjie&t  bie  -D.ralfäitre,  um 
ftd)  in  ÄoI)tenfaure  ju  üerwanbelu,  bem  SOfangan* 
fuperon;b  bie  »£>dlfte  feine»  m  ©auerfrop.  55  ©ran 
reinem  SJhwganfuperojrtyb  würben  1.0  ©ran  (Sauer* 
jioff  abgeben,  bie  45  ©ran  £),ralfdure  in  55  ©ran 
Äol)Ichfdure  üerwanbeln  fönnen;  ba  nun  leitete  mU 
weicht,  fo  jeigt  ber  ©ewicfytsuerluji  bie  SDJengc  ber 
gebilbeten  Äoljlenfäure  an.  9lun  ift  aber  ba3  ©e* 
wtd)t  ber  gebilbeten  &ol;Ienfäure  genau  gleid)  bem 
Sluantum  Sßangan füpewjttjb,  welches  feinen  ©Auer* 
jioff  an  bie  Äleefaure  abgibt. 

ülje  man  bie  ©d)wefetfdure  in  ben  Äolben  ein* 
tragt,. muß  fte  mit  einem  girieren  Steile  tyreS  Um* 
fangS  SBaffer  Derbünnt  werben.  SiefeS  t)errid)tet 
man  in  einem  bleiernen,  gldfeinen,  irbenen  ober  bbU 
fernen  @efd|],  inbem  man  bie  ©duve  uad)  unb  nad) 
in  ba§  Söaffer  gießt  unb  beioe  mit  einem  bleiernen, 
gldfemeu  ober  t;6(jernen  ©tabe  unter  einanber  rü^vti 
©iept  man  bie  ©duve  auf  ein  SJtal  in  ba$  SBaficr, 
fo  entfielt  eine  große  ©rbi^ung,  Don  welcher  ein 
gldfemeö  ober  tvbeneS  ©efdp  (eicljt  jerfpringt» 
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$erna$  ffogt  man  baS   Sttanganojrpb  unt 
baS  faljfaure  Patron  ju  feinen  9)ult>ern  unb  mtfcbi 
beibe  unter  einanber.     35aS  ©emifcf)  fd)üttet  man 
burd)  bie  ©effnung  beS  £atfeS  in  ben  Äolben  unt 
giegt ,   na#bem  man  t>orf>er  alle  gugen  forgfdltk 
Derfittet  hat,  bie  Derbünnte  fcollig  erfaltete  ©d)ivefe£  . 
fdure  barüber.    £)ann  üerfd)lie$t  man  it>n  fejt  mil  ; 
feinem  bleiernen  ©topfei,  ben  man  bur$  einen  fiar* :; 
fen  £>rucf  an  baS  23lei  fejt  einflemmt.     2)er  ÄoI«;h 
ben  barf  aber  nur  $6d&jlen3  5wet  £>ritttf)eile  Doli 
werben. 

hierauf  fefct  man  bie  Leitungsrohre  in  bie  an};: 
bem  Äolben  beftnbltcfce  9?6f)re  unb  in  bie  mit  3Bafi|: 
fer  angefüllte  Vorlage  burd)  baS  größere  2o<#  ibreäfc 
obern  S3obenS  ein  unb  jierft  bie  gefrümmte  gldfernei: 
JRofyre  mit  bem  einen  ßnbe  in  baS  fleinere  2o$t 
beffelben  unb  mit  bem  anbern  in  ben  Decfel  beS 
baneben  (iebenben  ©efdßeS. 

2(lle  Einfügungen,  ber  bleierne  ©topfei,  bie  i 
EinleitungSrofyre  ba,  wo  fte  in  bie  9?6f)re  an  bem*: 
Äolben  unb  in  bie  Vorlage  eingeladen  ijt,  unb  bie I; 
gldferne  Stbt)xc  an  ihren  beiben  Einladungen  werben 
mit  einem  Äitt,   auS  fettem  S^on,   SBaffer  unbji 
Äuhhaaren  bereitet,   t>erjlricf)en,   Streifen  von  mit}:: 
SBajfer  erweichter  ©cfyweinSblafe,  bie  man  mit  jfar*  :: 
fem  ©cbreinerleim  überftrichen  hat,  um  fte  herum  ge*  : 
legt,  biefe  ©teilen  einigemal  mit  SSinbfaben  über* 
wtcfett  unb  biefer    ebenfalls    mit  ©d&reinerleim 
übertrieben. 

2)en  ^genannten  fetten  Äitt,  ber  ftd)  ebenfalls 
jum  öerfd)ließen  biefeS  Apparats  eignet,  bereitet  mani 
auf  folgenbe  llxt :  Sftan  Pod^t  1  ^funb  Seinol  mit 
3  2otb  fein  gepulverter  SSleigldtte  in  einem  Sopfe,  ber 
wenigfienS  nod)  einmal  fo  tnel  faffen  fann,  bis  baS 
£)el  fd&warj  ju  werben  anfangt,  worauf  man  eS  ab* 
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Püfylen  l&$t  unb  an  einem  füllen  Drte  aufbewahrt. 
Ifcieö  gefönte  £>el  fd)ldgt  man  in  einem  gußeifernen 
iiäftorfer  mit  fe^r  fettem,  febr  trocfenen  unb  fcl>r  fein 
t^epuloerten  Stjone  einige  ©tunben  lang  jufammen; 
uroirb  ber  Seig  ju  trocfen,  fo  fe£t  man  etwas  Del 
$u,  iji  er  ju  weich,  etwas  S()on  unb  flogt  ihn  fo 
•  lange,  bte  man  ihn  in  ber  £anb  brefjen  fann,  ohne 
i  Daß  er  auflebt.  Um  ba§  2(u3trocfnen  ju  fcerbinbern, 
S>ea>at)rt  man  tf>n  in  geöltem  Pergament  auf. 

iStngler  empfiehlt  a(§  fef)r  brauchbar  folgenben 
>  Ritt.  SJJan  mengt  mit  SBaffer  angefeuchteten  unb 
an  ber  Suft  jerfaKenen  frifd)  gebrannten  Äalf  mit 
i  ieinol  unb  Äälberbaaren  unb  fcfeldgt  bie  SOJaffe  jtar? 
mit  einem  Jammer.  Söenn  biefer  Äitt  trocfen  ge- 
worben, i|t  er  ffeinbart  unb  wiberjlebt,  mit  33lafe 
iinb  S3inbfaben  umwunben,  jeber  (§ntweid£)ung  beä 
i$afe$.  Um  tf>n  gefchmeibiger  ju  machen,  taucht 
,  nan  beim  S3erfitten  bie  Singer  in  Leinöl.  üftachber 
'ißernbigung  ber  Operation  wirb  ber  fyarte  Äitt  ab* 
genommen  unb  mit  Setnol ,  Äalfmehl  unb  Ädlber* 
paaren  aufS  neue  jufammengefchlagen. 

25iefe'33erwabrung  iji  böchft  wichtig  unb  notbig, 
:4m  bie  gefährlichen  SBirfungen,  welche  ba£  @blorga$ 
Nif  bie  ©efunbbeit  hat,  ju  oerbuten.  9}?an  fann 
>iefe3  ®a$,  wenn  e£  auch  mit  atmofpbärifcher  Suft 
)ermifd)t  ifl,  in  einem  ©emad)  nicht  einatbmen,  ohne 
"ogleich  einen  frampfhaften  ^ujlen,  auch  wohl  S3lut* 
peien  ju  befommen  unb  in  ber  SBruft  ein  gewijfeS 
beißen  ju  empftnben,  worauf  balb  ber  £ob  erfolgt, 
venn  nicht  fchleunig  SRittel  bagegen  angewenbet 
werben. 

©0  wahr  aber  biefeS  auch  tjl,  fo  i(l  boch  bie 
Befahr  babei  nicht  fo  groß,  wie  man  fid)  gewöhn« 
ich  »orjMt,  wenn  man  bei  bem  ©efchdft  gehörig 
iu  SEBerfe  geht. 
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tiefe  23leid)e  in  Seutfd&tanb  btfannt  würbe, 
griff  man,  um  be6  SJovt&etlS  willen,  ben  ffc  gewdl;rt, 
begierig  ju,  of)ne  jtd)  tforfjer  um  eine  genaue  -Kennt* 
ntß  berfelben  ju  bemühen.   SJfan  nat;m  ba£  ©efd)dft 
in  Sidumen  üor,   werd^e  ftd)  gar  ntd&t  baju  fd)idM 
ten;  man  mwdjxk  bie  Sufammenfügungen  nur  fo# 
wie  man  fte  an  ben  geroöfmlidjen  ©etfilltrappavaten.i 
ju  üerwafyren  pflegt,  inbem  man  Ättte  fcaju  anwen* 
bete,  bie  porös  waren  unb  fi<#"m<$t  beim  ÄuStrocf*- 
nen  in  eine  SRafje  jufammen  fd&lojfen;  ober  ließ  fte 
aud)  voofjl  öor  ber  Neuerung  ntd)t  einmal  trocfen; 
»erben.     35aS  GtylorgaS.  brang  bann  bind);  man 
atljmete  e§  ein  unb  empfanb  üble  folgen.  9?un 
warb  ot)ne  weiteres  SSebenfen  biefe  neue  S3leic§e  al§i 
ganj  unausführbar  t>erroorfen> 

UebrigenS  trieb  jefet  biefeS  Serfafyren  in  fcfjt 
Dielen  gabrifen  §ranfretd)§  ,  £>eutfd)lanb$  unb  @ng<- 
IanbS  mit  glüdlidjem  (grfolg  unb  großem  S3ortl;cil 
angewendet,  ol;ne  baß  bie  Arbeiter  wegen  übler  SBir* 
fung  berfelben  auf  tl;ve  ©efunbl)eit  Älage  führen. 

SBie  ütelc  ©efd&dfte  be3  8eben§  finb  ntc^t  mit 
©efafyr  für  bie  ©efunb&eit  Derbunben !  SBeil  man; 
ffe  aber  genau  fennt,  fo  f)at  man  fid)  an  bie  no* 
tbige  SSorficfyt  gewohnt  unb  uerric^tet  ffe  mit  aller 
©ictjertyeit. 

25er  £)rt,  wo  man  fca§  6l)lorga§  entbinbet,  muß 
entweber  oben  ganj  offen,  ober  mit  einem  jtarf  gie^ 
fyenben  Schlote  üerfefjen  fet>n.  dJlaw  muß  fttf)  barin 
ntd>t  langer  aufhalten,  als  e3  notl)ig  tft.  Unb  bet! 
Übeln  SBirfttng  eines  jufdlligen  (SinatljmenS  biefeS 
©afeS  fann  man  baburef)  vorbeugen,  baß  man  bei']: 
ber  Arbeit  fette  ober  fd)leimige  ©peifen  unb  @e;.  , 
trdnfe  ju  fid)  nimmt  2l!fof)ol  unb  Ämmontaf,  ein; 
geatmet  unb  eingenommen,  ftnb  ebenfalls  fvaftige 
Gegenmittel» 
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SBenn  man  bte  2(nj!alt  vorgerichtet  unb  alle  ©m* 
fugungen  wof)l  verwahrt  hat,  muß  ber  Jtitt  wenig- 
stens 24  ©tunben  auStrocfnem 

2>ann  madbt  man  mit  Äohlen  geuer  unter  bte 
Äapelle  unb  unterhalt  e£  in  bem  ©vabe,  baß  bie 
SBlafen  be3  ©afeS  einanber  ununterbrochen  ober  gleich* 

: mäßig  folgen,  wa£  man  leidet  buvd)  ba3@ef)6r  beur* 
feilen  fanm 

SBenn  ftch  feine  S3(afen  mehr  entwtcfeln  ober 
bie  ßeitungSrohre  anfangt;   warm  ju  werben,  fo 

;  macht  man  fogteidE)  ben  Ättt  an  berfelben  lo§  unb 
jtel)t  fte  aus>  ber  9?6l;re  am  Äolben  unb  auS  bet 

iSSortage  heraus,  bamit  nicht  bie  glüfffgfett  au3  bem* 

•felben  burdE)  bcn  £)rucf  ber  ßuft  in  ben  Äolben  übers 
fteigt   Sann  verfchließt  man  ba$  2ocf)  in  ber  33ors 

ilage,  in  welker  fte  ftch  befanb,  jte&i  auch  bie  ge* 
frümmte  gldferne  9J6bre  au3  berfelben  heraus,  t>er* 
fließt  ebenfalls  baS  2och,  in  welkem  fte  jtecfte,  unb 
bewahrt  bie  bereitete  Ghlorauflofung  $um  ©ebraudf) 
auf»  35a  fte  frifdf)  bereitet  immer  frdftiger  wirft  unb 

iftdj)  mit  ber  Seit  jerfefct,  fo  barf  man  fte  nie  lange 

[aufbewahren. 

£)amit  ber  ©erud)  be§  ßf)lorgafe§  ben  Arbeitern 

i,md)t  fchabe,  pflegt  man  auf  24  (Simer  SBafier  ein 
3)funb  geflogene  treibe  in  bte  SSorlage  ju  frfuttten* 
föteS  hat  man  aber  gar  nicht  notfyig,  wenn  man  baS 
angegebene  S3erl;d(tntß  ber  Materien  unb  beS  2Baf* 
ferS  genau  beobachtet  2)ie  glüfftgfett,  welche  matt 
bann  erhalt,  bleibt  fet>r  gut  unb  fallt  ben  Arbeitern 
nicht  befdE)werlidE)-  ©od)  fann  man  fte,  wenn  e3 
9ioth  t^ut,  auch  mit  bem  vierten  ober  fünften  ZljcH 
Sßajfer  verbünnen* 

$lad)  vollcnbeter  SSereitung  fchütfet  man  bie  jus 
rücfgebliebenen  Materien  aus  bem  Kolben  weg  unb 
reinigt  ihn*  9J?an  tl;ut  wof)t,  wenn  man  ft'd)  mit 
jwet  Äolben  verfielet,  bamit  man,  wenn  an  bem 
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einen  etroaS  auSjubeffem  tjlf  ben  anbcrn  gebraut 
djen  fann. 

ßllor  entfielt  in  btefem  sproceß  auf  foU 
genbe  Sßeife: 

£at  man  jur  (gnfroicfelung  befjelben  ©aljfdure 
unb  SBraunjlein  genommen,  fo  ijl  ber  Hergang  foU 
genber:  ©aljfdure  begebt  au3  <3l)lor  unb  SBajjer* 
ftoff ;  33raunjlein  auS  Sföangan  unb  ©auerjtoff;  e$' 
bilbet  ftd)  au3  bem  ©auerjioffe  be§  S3raunjleinS  unb 
bem  SBaffevjbffe  ber  ©aljfdure  SBaffer,  bte  Jpdlfte 
be3  ßblorS  ber  ©aljfdure  wirb  entbunden,  bte  anbere 
#dlfte  aber  vereinigt  fidE)  mit  bem  SRangan  ju  ßblor$ 
mangan,  rceld)c6  im  SBafjer  aufgeloft  bleibt* 

Spat  man  bagegen  Äodjfalj  (ßl)lovnatrium), 
SSraunjlcin  unb  wbünnte  ©cf)roefelfdure  angewenbet, 
fo  tritt  ber  S3raunjiein  (9Sanganfuperon;b)  bie  $dlfte 
feines  @auerfioffgebalt§  an£  Natrium  be£  Äod&faljeä 
ab,  rooburd)  Patron  ftd)  bilbet,  roeltfjeo  ftd)  mit  ber 
@d)wefelfdure  511  fdjroefelfaurem  Sftatron  Dereinigt; 
$a$;  im  Äocbfalj  enthaltene  ßf)lor  wirb  gasartig  ent* 
bunben.  £>er  flüiftge  Kücfftanb  enthalt  alfo  fdbroe* 
felfaureS  SWatron  unb  fdbroefelfaureS  SD?anganorpbuI. 

Sn  ben  fdd)ft7d)en  33leic&anjialten  verfertigt  man, 
nad)  Äreifig,  bie  Sblovflüffigfeit  folgenbermaafen: 

9Ran  füllt  ba$  ß&lorrcafferfafj  mit  circa  500 
93?aa$  faltem  SBaffer,  fcerfefet  4  $)fb.  ©dbwefelfdurc 
mit  eben  fo  viel  SBaffer  unb  lagt  e3  tjoüjidnbig  er« 
falten,  9hm  mifcfyt  man  3  ?)fb.  S5raunjiein  unb 
5|  ?pfb.  troefnea  Äocbfah,  beibeS  fein  geflogen,  ganj 
innig  jufammen,  tbeilt  eS  genau  unb  gibt  e3  in  jroei 
baju  beftimmte  jieinerne  ober  oud&  gldferne  (Sntbin* 
bungSgcfdfje.  £>iefe  ftellt  man  in  ba§  (Sanbbab, 
gießt  bie  ebenfalls  genau  geseilte  abgefüllte  ©c&roe* 
felfdure  hinein,  fefet  ba3  ©a§leitung8ro()r  bamit  in 
SSerbinbung  unb  lutirt  alles  fet)r  gut  mit  angefeud)* 
tetem  2el;m  ober  fettem  2l;om    2Benn  alles  fo  Der* 
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forgt  tjf,  ma$t  man  nad)  93erfauf  einer  SStertetffunbe 
ein  mäßiges  fitim  unter  bat  ©anbbab  unb  üotljiebt 
bie  ©epiüation  fo  lange  (etwa  8  bit  9  ©tunben), 
alt  ft#  nod)  ß^lorgaS  entwicfelt.  3ulefct  fcerftdrft 
man  bat  geuer  etwat.  SBenn  ft<$  fein  Sit  mefyr 
entbinbet,  nimmt  man  bie  ßettungtrö&ren  fogleid) 
t>on  bcn  (Sntbinbungtgefdßen  weg.  2)at  S^forlfquts 
bum  ifi  bann  jum  ©ebraud)  fertig. 

(Sine  neuere  ^Bereitungsart,  alt  bie  oben  ange; 
gebene,  tjl  folgenbe.  Sflan  bringt  10  Sljetle  grob* 
gepuderten  S3raunjiein  in  bat  (Sntbinbungtgefdß,  be* 
feuchtet  il)n  mit  etwat  Sßaffer,  gießt  33  Steile  con* 
centrirte  ©aljfdure  barüber  unb  üerfdfyrt  rote  gewoftns 
lieft.  £)iefe  SRetftobe  ifi  ba,  wo  bie  ©aljfdure  biU 
lig  ju  baben,  fel;r  ju  empfehlen,  bie  ©efdße  (äffen 
ftrf)  vreit  (eidbter  reinigen,  unb  Oer  9iucf|lanb,  ber 
aut  ßfytovmangan  befielt,  fann  jlatt  bet  Äod)fa(jet 
juröewinnung  bet  ßl)lorgafet  benu^t  werben.  9J?an 
befyanbelt  iljn  ndmlid)  mit  8  SSraunflein  unb 
10Sft.  concentrirter  ©d)wefclfdure,  bie  man  mit  eben 
fo  t>iel  SBaffer  üerbünnt.  2tuf  biefe  2(rt  fann  bie 
ßfylorbereitung  abwed)felnb  mit  ©aljfdure  unb  mit 
©djwefelfdure,  nad)  Umfldnben  t>orttjeilf)aft,  betrieb 
ben  werben, 

liefet  S3erfaf)ren  bürfte  t>or  bem  vorigen  Einiget 
Doraut  fyaben.  2)at  fd)wefelfaure  Patron,  weichet  jtd) 
bei  ber  Bereitung  bet  ßt)lorgafet  mittelji  ©d)wefelfdure 
bilbet,  fr^fiatltffrt  ndmlid)  fo  fcfynell,  baß  man  ge; 
nötljigt  tjt,  bie  ©efdße  ju  entleeren,  wdl)renb  fte  nod) 
fyeiß  jmb,  wobei  biefelben  oft  ju  ©runbe  gefyen.  (Sben 
fo  erreicht  man  buref)  bie  minber  fojifpieligen  Ttppa* 
rate  eine  (Srfparniß  unb  bequemeret  2£vbetten* 

Um  bat  ßfylorgat  aus  SJraunftein  unb  ©alj* 
faure  ju  entwtcfeln,  muß  man  fid)  ba^u  einet  mog- 
lid)ft  fauerfiofffjaltigeu  SSraunjieint  bebienen  unb  bens 
fclbcn  \fl  nicfyt  ju  fein  flößen,  bamit  er  ntc^t  auf 

16* 
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bem  S3üben  be§  gntwtcfelimg§gefd£e§  eine  teigartige 
SC^affe,  weld)e  au3  ber  bem  Söraunfiein  beigemengten 
Äiefelerbe  entfielt,  bilbe,  Äann  man  in  bem  (Snt; 
wicfelung6gefd£  feinen  9iül)rapparat  anbringen,  fo 
muß  man  lieber  bie  Materialien  in  mehrere  fleinere 
©efdßc  ^ertl)eilen  imb  auS  jebem  einzelnen  ein  Set- 
tungSvol;r  in  ein  gemeinfc^aftlidjeö  9iefett)oir  führen, 
©er  jur  solljldnbigen  (Sntwicfelung  nötige  Sßdrme* 
grab  betragt  32  bis  36°  SR.,  unb  e3  gefefeie^t  biefelbe 
in  einem  ©anbbabe  unb,  fobalb  baS  ©a§  ftdE>  ent- 
wicfelt,  unter  fd&arfcm  £o$en.  ©in  lange  fortgefe^ 
te§  $od)en  bringt  wenig  Slufeen,  benn  ba§  ©a$  enl 
wtcfeit  fic&  bereite  bei  einer  Semperatur,  welche  no# 
einige  ©rabe  unter  bem  ©iebepunfte  jietyt. 

SDaS  5D?ifcöungSüerf;dttnif*  be3  S3raunjiein§  unb 
ber  ©dure  betragt  naef)  Äreifig  74  bis  8  $Pfunb  gu* 
ten  fädfoftfc&en  SBraunjiem  auf  27  $Pfimb  ©aljfdure 
uon  22°  33eaume.  —  9?ad)  t>.  .Surrer  foll  man 
20  spfunb  SBraunjtetn  auf  70  spfunb  (Saure  üon  22° 
S3eaume  nehmen,  unb  in  ben  franjoftfc&en  SKanufaf* 
tuten  auf  1  2b*  SSraunjiein  3  ©dure.  —  2>iefe 
SÄifd^ungSDerbaltntjJe  vierten  ftd^>  immer  na$  ber 
@üte  be3  SövaunjieinS,  unb  e3  gibt  beffen,  ber  biö 
ju  5  ©dure,  um  1  3$,  bejjelben  ju  gerfefeen, 
erforbert. 

2)er  Gljlorfalf  (c^lorigfaure  Salt),  ber  in  öte* 
len  gabvifen,  namentlich  in  (Snglanb  unb  Svelanb 
ftatt  be£  ßfylorwaffen?  angewenbet  wirb,  wirft  im 
Allgemeinen,  allein  angewanbt,  bebeutenb  fd)wdcf)er, 
als  bie  liquibe  Gtylovlöfung,  fobalb  er  aber  mit  bem 
20  ?  bis  30fad)en  ©ewid)t  mit  ©d^wefelfdure  ange; 
fduertem  SBaffer  oerfe^t  angewenbet  wirb,  ober  fo* 
balb  man  unmittelbar  nad)  ber  ©;lorfalfpaffage  in 
ein  fd&wefelfaureS  S3ab  gel;t ,  er(;dtt  man  eine  vor- 
treffliche unb  (idrfere  SBirfung,  als  bei  bem  liquiben 
tylox  unb  jugletc^  ben  SSortfyeil,  baß  bie  3euge  ni$t 


245 


wichet  nacfjgelben.  £>er  dE)fortgfaure  ÄalF  faßt  ftd^ 
leicht  barflcHea,  wenn  man  frtfcf)  gebrannten  ÄälC 
mit  äBajfer  befeuchtet,  fo  baß  er  au  $ult>er  jerfdllt, 
unb  t&n  barm  mit  ©)torga3  in  33erüf)rung  bringt 
2)aS  ®a$  wrbtnbet  ftc$  mit  bem  Äalf  unb  wirb  ba; 
burdE)  transportabel.  33et  ber  2(nwenbung  (6p  man 
ben  ßtyforfalf  in  SBaffer  auf  unb  trennt  bic  ffovc 
2(uf (ofiing  von  bem  S5obenfa£c.  Sie  ÜRcnge  beS 
23affer$  bangt  von  ber  ©tdrfe  beö  GtylovfalfS  ab  unb 
betragt  gewöbnlid)  20  bis  40  Steile*  9)?an  rü(;rt 
j.  SB.  12  *Pfb.  guten  G&lorEalf  mit  10  $fb.  SBaffer 
ju  einem  33rei  an,  gießt  unter  fortwdfyrenbem  Um? 
rubren  200  $fb.  SSaffer  barmif ,  peitfdjt  bie  Slüfftg-- 
feit  gut  burd)  einanber  unb  laßt  fte  jwei  ©tunben 
rul;ig  fielen.  SBenn  fte  flar  geworben,  jief)t  man 
fte  mittelfi  eines  nat;e  am  23oben  beo  ©efdßeS  be- 
ftnblidjen  #afon§  ab  unb  übergießt  ben  SBobcnfafe 
nod)  2  s  biö  3mal,  jebeSmal  mit  200  $Pfunb  SBaffcr. 
Sie  beiben  crflen  2(uf(6fungen  geben  mit  einanber 
i>cvmtfcf)t  bie  äBleic^flufffgfeit,  bie  britte  unb  inerte 
verwendet  man  (tatt  beS  reinen  SBafferS  jum  2(u6jie- 
l)en  einer  neuen  Quantität  ßf)lorfalf,  bie  nun  nur  - 
ou§  10  $)fb.  ju  be(M;en  brauet,  S5a3  2(uStaugen 
wirb  in  einem  Ijoljernen  äBottid)  vorgenommen,  bei* 
am  bejlen  mit  5Btct  gefuttert  tfi  unb  nat;e  am  SSoben 
jwet  £df)ne  in  geringer  Entfernung  l;at,  von  welchen 
ber  untere  ober  obere,  nadf)  ber£6l;e  bc§  SJobenfaßeS, 
gebraucht  wirb. 

Äreiffg  verfertigt  ben  liquiben  djlortgfattren  Äalf 
im  (Stoßen,   iubem  er  Äalf  mi(d)  mit  "bem  @l)lor; 
ga§  tmprdgnirt.   ©r  bebient  ftcf)  baju  folgenben 
paratcS. 

2(uf  einem  gut  gemauerten  gunbamenfe  |W;t  ein 
(leinerner  Srog,  4  §uß  im  Sitten  lang,  1  §uß  5 
Soll  Ijod),  2  §ujj  9  breit,  welker  ba^u  beßimmt 
tjt,  bie  Äalfmild)  aufzunehmen,   3n  bemfelben  fanu 
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mittel)!  einer  äugen  bcftnbticfyen  Äurbel  ein  Kübrwerf 
umgebrebt  unt>  idbuxö)  bie  Äalfmild)  in  fteter  f&a 
wegung  gehalten  werben.  35iefer  Srog  ifl  bur<#  zu 
nen  balbrunben,  1  §uß  2  3oII  ()^en  ©erfel,  weiset 
böcbft  genau  gearbeitet  werben  unb  fd&liegen  mufc 
bebecft,  welker  an  feiner  obern  gldcfye  eine  t>erfd&ließs 
bare  Öeffnung  für  einen  Srtdjter  t)at.  3n  ber  einen 
fdjmalen  SBanb  f)at  berSrog  einen  Äbjugö&a&n.  3u 
jeber  ©eite  be3  SrogS  tji  ein  $eerb  erbaut,  welket 
oben  mit  einem  ©anbbabe  öerfe&en  iji,  in  welchem 
jwet  ©aSentwicfelungSgefdße  tylafy  ftnben.  S3on  bie* 
fen  ©efdpen  au3  geben  bie  3uleitungSr6ljren  in  ba§ 
Snnere  beS  Äalfmilc&be&älterS.  SSei  ber  Arbeit  felbft. 
lofd&t  man  60  $fb.  guten  gebrannten  Äalf  mit  SBafc 
fer  $u  einem  bunnen  33rei  unb  gibt  nad)  unb  nad) 
175  SKaaS  SBaffer  t)inju ,  fo  ba£  man  eine  bunne 
Äalfmitd)  erfydtt,  welche  man  burcfy  ein  £)rafytjteb 
laufen  laßt«  9iun  füllt  man  burd)  einen  Stifter  in 
ben  bebecften  Srog  200  5D?aa3  falteS  SBaffer  unb 
gibt  unter  fortwdfyrenber  ^Bewegung  be3  StüijxmxU 
bie  ÄalfmÜd)  jil  Unterbeffen  werben  bie  wer  dnU 
binbungSgefdße  in  ben  ©anbbdbem  jebeS  mit  9 
9)fb,  groblicf)  geflogenem  SBraunftein  berieft,  unb  für 
jebeS  30  3>ft>.  ©aljfdure  fcon  22°  SSeaume  in  33e; 
rettfd&aft  gefietlt  Sann  üerfittet  man  bie  £eitung§* 
röhren  in  bie  (SntbinbimgSgefäße,  füllt,  fobalb  bie 
Äalfmild)  üollftdnbig  gemtfc&t  tft,  bie  ©aljfdure  in 
erjjtere  unb  fcerftttet  nun  au<$  aufS  ©d&netljie  bie 
SeitungSrobren  in  bem  ®ecfel  be3  SrogeS.  ©obalb 
ba3  (SblorgaS  fu&  ju  entwickeln  beginnt,  foetjt  man 
bie  bejben  ©anbbdber  unb  fe|t  bie  Operation  unter 
fortwdbrenbem  langfamen  Umbref)en  be£  3lü&rroerfe8 
unb  bei  fpdter  üerfldrftem  geuer  fo  lange  fort,  al§ 
fi<#  nod)  ©a3  entwictelt.  Sann  werben  bie  mer 
(SntbinbungSgefaße  abgenommen  unb  fcier  anbere, 
eben  fo  beftfjicfte  an  beren  ©teile  gebraut  unb  bie 
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©ntroicFelimg  beö  ©afeS  fortgefe^f ,  nad)  bereu  S3een; 
bigung  man  ben  bejlen  liquiben  c&Iorigfauren  Äalf 
erhalten  tyaben  wirb» 

9Ban  bat  bnn  dblorigfauren  Statt  ben  SSorwuvf 
gemacht,  baß  er  fid)  bei  ber  nochmaligen  fBctyanb* 
lung  ber  ©toffe  mit  ©d)wefelfdure  fel;r  gern  atö 
fd&roefelfaurer  Äalf  auf  bie  ©toffe  nieberfcfylage,  tion 
wo  er  nur  burd)  fel;r  angreifenbe  JReinigungemittcl 
entfernt  werben  fann ,  wobei  oft  bie  Sarben  ber 
©toffe  leiben  muffen.  Um  bem  gtroor  ju  fommen, 
bebient  man  fid)  flatt  ber  ©djwefelfdure  ber  ©alj* 
fdure,  bei  welcher  biefer  Umflanb  nicbt  eintritt,  ober 
man  nimmt  jiatt  bee>  chlorig fauren  ÄalfeS  ba$  djlo; 
rigfaure  Äalt  ober  ba3  cblorigfaure  Statron. 

3u  legerer  SDfaaöregel  l;at  man  fid)  in  ber 
neuern  3eit  an  mefyrem  IDrten  bewogen  gefunben. 

Söir  l)aben  oben  bereite  5U  bewerfen  ©clegenl)cit 
yfyabt,  tag  einäufafc&onÄali  ober  Patron  auf  bieÄraft 
ier  S3lcid)flufffgfeit  einen  nachteiligen  (Sinfluß  l;abr, 
tnb  berfelbe  galt  tritt  aud)  l)ier  ein,  inbem  ein  oolb 

!  fommen  neutralijtrtrt  GftlPtfolfc  ober  Slatronbab  fafi 
janj  ofyne  bleid)enbe  2Bu?ung  bleibt,  welche  jebod) 
ogleid)  eintritt,  fobalb  man  entweber  ju  ber  33leid); 
lüfftgfeit  ucibünnte  ©ct)irefelfdure  fegt,    ober  bie 

r  Stoffe  unmittelbar  nad)  ibrer  äßebanblung  Im  ß()lcr- 
ober  SWatronbabe  bu:d)  üevbunnte  Sxf)nnfelfäiue 

paffüt,  welche,  intern  jte  ba$  Äali  ober  Patron  bin; 
>et,  bae>  6l;lor  frei  mad)t.  2Cm  bcften  aber  tt}Ut 
nan,  wenn  man  bie  Äali  ober  Dfatronauflofung  fo 
hirf  mit  ßfylor  imprdgnirt,  baß  tefctereö  in  bemfelben 
n  bebeutenbem  Ueberfduiffe  uoiljanbcn  ijt.  £$on  ber 
Süte  ber  ßljlorlofung  überzeugt  man  fid),  inbem  man 
in,  bind)  bie  beiben  erflen  Operationen  fbaß  Rennefts 
iren  unb  Saugen)  vorbereitetes  Säppcfeen  ber  Sin* 
oirfung  jener  ^uflofung  außfe|t  unb  battad)  bie 
yütc  bevfelben  beutftyettft    2>a3  fdjwefelfaure  ober 
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faljfaure  S3ab  tji  aber  immer  no$  erforberlicf) ,  dox* 
güglid)  für  ©toffe,  treibe  gefärbt  ober  bebrucft  wer* 
ben  föflem 

Ttan  credit  ba6  cblorigfaure  Äalt,  inbem  man 
ba§  Sblor  in  eine  ^otafdjenauftofung  ober  in  eine 
foldje  faujltfcfc  gemachte  leitet.  Waty  33ertf)ollet  foll 
man  ba3  G&lor  tferju  au3  5  £t)L  Äodbfalj,  2  Zt)l 
SÄanganperojrpb,  4£b*-  englifcfyer  ©djwefeifdure  unb 
4  SBaffer  entwicfeln  unb  in  ein  S3ab  t>on  10 
£&♦  9>otaf*e  unb  20  Zf).  Sßaffer  ffi&retu  — 
granPretcb  f$wdngert  man  eine  Äuflofung  üon  2J 
ST&L  faujlifc&en  Äalt  in  16  Stf;  SBaffer  mit  G&tor, 
welcbeS  man  aus  4  Sbf.  Äocbfatj,  2  £bt-  Mangan* 
pttopqfo  unb  2|  £b-  ©cbwefelfdure  entroicfelt.  9iad) 
Äretftg  foU  man  6  $Pfb.  SSraunjlein  mit  18  —  20 
$Pfb.  ©aljfdure  Don  22°  S3eaume  bebanbeln  unb 
ba§  barauS  entroicfelte  Glfiot  in  eine  2ütf(öfung  fcon 
22  $funb  |>otaf$e,  22  9>fb.  gebrannten  Äalt  mit 
50  Sttaas  SBaffer  gefoebt  unb  bureb  25  3Kaa§  SBaffet 
fcerbünnt  flreicben  (äffen.  Äurrer  bilbet  au5  50 
spfunb  ^otafebe  unb  50  9>fb,  frifebgebranntem  Äalf 
mit  ber  erforbevlicben  Spenge  SBaffer  eine  Sauge, 
we(d)e  er  mit  SBaffer  ju  300  9)funb  ergdnjh  £)iefe 
Sauge  fcbwdngert  er  mit  Qfylox ,  weld)e3  au§  3i£ 
9>fb.  trotfnen  Äocbfalj',  13|  $Pfb,  SRanganperojrpb, 
21  $fb,  franjoftfebe  ©cbwefelfdure  unb  24  $Pfunt> 
SBafjer  entbunben  tji» 

9)?an  fann  ftd)  jur  Anfertigung  biefee>  Itquiben 
d)lorigfauren  Äalt'S,  obne  ba§  t)on  Äurrer  sor* 
gefcblagene  wettldufttge  unb  jeitraubenbe  23erfabren 
anjuwenben ,  beS  oben  bei  Bereitung  be$  Itquiben 
cblorigfauren  ÄalfeS  befd)rtebenen  Apparates  bebienen 
unb  wirb  in  etwa  24  ©tunben  feinen  3wecf  erreichen» 

2Ba3  ba$p  cblorigfaure  Patron  betrifft,  beffen 
wir  oben  ©rwdbnung  getrau  baben,  fo  bedient  man 
ftd)  beffelben  gerabe  wie  bes  cblorigfauren  Äali'3, 
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Seine  ^Bereitungsart  tmb  feine  ÜJHföungS&er&attniffe 
ftnbet  man  im  golgenben  enthalten» 

£>er  Apparat  jur  SSereitung  ber  SBIctc&flufjig- 
feit  bejle&t  auS  einer,  etwa  80  SÄaaS  glüfftgfeit 
faffenben  Sonne,  welche  t>on  allen  ©eiten  mtyl  oer* 
fcfytoffen  imb  fef)r  bicf)t  gearbeitet  fepn  muß.  2)urd) 
ben  obern  S3oben  gefyt  bie  SBelle  eines  £fcuitff  ober 
SvüfKapparateS,  ber  ftd)  im  Snnern  ber  Sonne  be* 
ftnbet  ttnb  an  ber  außen  angebrachten  Äurbel  be* 
wegt  wirb,  daneben  tfl  ein  Sod)  jum  Einbringen 
ber  Materialien  unb  unten  ein  £>af)n  jum  2(bjiet;en 
ber  gtöfflgfeit.  25a3  obere  So*  jur  SBelle  ifl  mit 
S3lei  gefüttert,  unten  gefyt  biefelbe  in  einer  mcfjmg* 
nen  Pfanne* 

Sur  ^Bereitung  wenbet  man  in  (Snglanb  eine 
tfuflofung  Don  50  9>fb.  troefnen  6&Iorfalf  in  90 
55?aa6  SBaffer  an,  welker  man  eine  2(uf(6fung  üon 
40  $)funb  fcfywefelfaurem  Patron  in  eben  fo  mclSCBaf* 
fer  jugießt*  £)a3  ©anje  fommt  in  ein  roo^l  ju 
fcerfdjlteßcnbeS  unten  etwas  über  bem  Sßobcn  mit 
einem  ÄbjugS&a&n  üerfefyeneS  ©efdß  unb  wirb  bort 
mehrere  ©tunben  foeftig  gerührt,  muß  ftd)  bann  fe^cn, 
unb  bie  flare  Sfuffigfeit  wirb  burc^  ben  Sjafyn  ab; 
gelaffen. 

3?ad)  Äurrer  foll  man  5  Dfb,  bcS  beffen 
troefnen  ©jlorfalfS  mit  200  $fb.  Slußwaffer  au3; 
laugen  unb.in  baS  6f)lornatronfaß  bringen.  S)aun 
foll  man  1  $fb*  18  Sott;  fd)wefelfaure§  Sßatron  in 
warmen  äöajfer  auflofen  unb  na*  bem  ©rfalten  ju- 
gießen.  3ulefet  fügt  man  nodf)  14  *Pfb*  ©d&wefeU 
fdure,  welche  mit  4£  $Pfb,  SEBaffer  üerbünnt  würbe, 
baju  unb  xbfyxt  alles  mehrere  ©tunöen  unter  etnanber« 

e.  £>as  6$totbab» 
Um  600  ©tücf  Äattun  £  breit,  40  gtten  lang 
unb  burcfyfd&nittlicf)  4£  9>fb*  fc&wer  5U  bleichen,  ijt 
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fo  mcl  flüfffger  Gtylorfalf  nforberttdE) ,  al§  ^  Stnr. 
©teinfalj,  mit  SSvaunftctn  unb  ©cfywefelfdure  richtig 
befcfyicft,  ju  liefern  im  ©tanbe  ift.    £>a$  Quantum 
betragt  10—13  Äubiffuß  ju  3°  Seaume,  roelcf>e 
glüffigfeit  55°  bt6  60°  na<$  ©at)  ?uf|ac$  ßbloro* 
meter  ^eigt.  (Statt  tiefer  Spenge  flüffigcn  GblorfalfeS 
finb  70  bia  90  spfunb  bejlen  trocfenen  Gfylo:falfö 
erforberlicf) ,  tton  benen  1  ^)funb  4  fiuart  2£ufl6fung 
ju  3°  S3eaume  unb  55°  ©.  8/  gibt,    Sie  concen* 
trirte  flarc  glüfffgPeit  wirb  jum  ©ebraud)  in  jwet 
große  boljerne  33leid)fdffer  tton  7  S^ß  2>urcbmcffer, 
6|  §uf  SEtefe  gefcfyüttct  unb  mit  glupwaffer  fo  ftarf 
üerbünnt,  baß  nad)  SDfiBcroijtüeS  ßblorometer  2  btä  3 
SSolumina  ber  glüffigfeit  2  Siolumina  Snbigoauflfc 
fung  jerjloren.  (5S  richtet  fid)  ndmlid)  nacb  ber  Sems 
pevatur  ber  Jhift,  je  mebrtger  biefe  ijt,  befto  ftdrfer 
muß  man  bie  ffileicbflüfftgfeit  machen,    ©er  glüffig5 
feit  in  ben  beiben  §dfjern  muß  fo         fe9n/  kflß 
btefelbe  mehrere  3oll  l)oc^  über  ber  eingelegten  SBaare 
jM)t.    (§3  tji  burd^auS  «ot&wenbig,  baß  fein  Zleli 
eines  (Srüdfee  über  ben  glüfftgfeitSfpicgd  beroorftebe, 
fonji  wirb  bie  ©teile  unfehlbar  mürbe.    2)ie  ©leid); 
fafjer  treiben  jugebecft,  unb  bie  2ßaare  bleibt  in  tys 
nen  24  —  30  ©tunben  lang  liegen.     9?acb  Verlauf 
biefer  Seit  nimmt  man  fie  frtrau*,  laßt  fte  über  einen 
Sattenroj!,  ber  auf  bem  gaffe  liegt,  abtropfen,  wdfdbt 
fte  fogleicf)  unb  bringt  fte  jum  vierten  33dud)en  in 
ben  Äeffel,  woju  50  *Pfunb  $Potafd>e  angewenbet 
werben.    Setd^te  SBaare  wirb  ni$t  jum  mertenmal 
gebdud)t,    ©obalb  bie  SBaare  aus  bem  Äejjel  fottimt, 
wirb  fie  wieber  gewafdben  unb  in  ein  jweiteS  Sfclors 
bab  Don  gleicher  ©tdrfe  gebracht;  man  laßt  bicfelbe 
aber  nur-  18  —  24  ©tunben  lang  barin  liegen  unb 
wdfd)t  fie  fobann  au§. 
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F.  2)a§  fcbwefelfaute  S3at>  ($itriololbai>), 

£)iefeS  Sab  bereitet  man  auS  1  Sbetl  ©cfyroe; 
felfdure  t>on  66  ©reiben  unb  45  bis  35  feilen  2Baf; 
fer  am  ©erote^t,  fo  baß  eS  eine  fpeciftjcfce  ©d)wcre 
Don  1,015  bis  1,020  erhalt.  9)?an  gießt  baSSBaffer 
in  abmiete  $ä\\ex,  bie  ©d)wefelfdure  atlmalig  baju 
unb  xufyxt  bette  glufftgfeiten  burd)  einanber.  3n  bie* 
feS  33ab  legt  man  bie  Sßaare  unb  laßt  fte  nad)  Ums 
jidnben  18,  24  bis  30  ©tunben  barin  wetefcen,  aud) 
tragt  man  ©orge,-  baß  fte  nicf)t  auf  bie  SDberßdd^e 
emporfteige*  SDfan  braucht  ntd)t  ju  furchten,  baß 
eine  furje  33erfdumniß  in  biefer  £>inftd)t  ben  Stoffen 
febabe,  fobalb  man  nur  bie  eben  angegebene  33orftd)tSs 
maaSregel  nid)t  serfdumt  frat,  25te  ©dure  greift  ben 
©toff  burcbauS  niebt  an,  fo  lange  berfelbe  nid)t  an 
bie  8uf t  Eommt/  fonbern  unter  ber  Dberflacfye  beS 
SBafferS  bleibt 

SBenn  man  bie  2Baare  fjerauSntmmt,  fo  muß  man 
fte  ofyne  allen  S3erjug  mit  (Sorgfalt  ju  nueber* 
bolten  Skalen  in  fließenbem  2Ba)|er  faulen,  ©onft 
concentrirt  ftd)  burd)  baS  S3erbun(len  bie  ©dure  unb 
jerfrißt  fte.  Sann  ringt  man  fte  am  9itngpfal)le  auS 
unb  bangt  fte  jum  Srocfnen  auf»  3f?an  wirb  ju  bie; 
fem  3 werf ,  um  jeber  S3erfdumniß  juoor  ju  kommen, 
bie  ^affage  burd)  baS  fdjwefelfaure  33ab  am  beßen 
in  ber  Stdfye  eines  flteßenben  SSafferS  üornebmen. 

(Sollte  ein  jiarfer  ßfolorgevud)  berSBaare  au&dn* 
gen,  fo  wirb  fte  24  ©tunben  lang  auf  bem  ©leid)* 
plan  ausgelegt,  bann  gewafdjen  in  ein  ©auerbab  ge* 
legt  unb  nochmals  gcwafd)en* 

(SS  bient  biefeS  S3ab,  wie  bereits  oben  erwdbnt 
würbe,  tnbem  bie  ©cfywefelfdure  mit  ben  alfalinU 
feben  S5ejlanbtl)eilen  ber  äBleic&flüfftgfeit  eine  SSer^ 
binbung  eingebt,  baS  ßblor  frei  ju  machen  unb  ba* 
burd)  bie  ßinwirfung  beffelben  auf  bie  ju  bleidjenben 
Stoffe  ju  beforbem  unb  jugleid)  gewtffe  gelbltd)  faxt 
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benbe  Steile  au§  bem  ©arne  weg junefjmm ,  #  treibe 
au3  ©fenojrpb  befielen  /  ba3  fafi  immer  in  einer  ge* 
ringen  Quantität  in  bem  SBaffer  enthalten  tjl;  übri* 
genS  äußert  e3  aud)  an  unb  für  ft'df)  eine  bleid)enbe 
SGBirfung  auf  bie  SBaare. 

SOBiU  man  ft$  jiatt  be§  fd)wefelfauren  33abe§ 
eines  faljfauren  bebtenen  y  wie  wir  eine  fold)e  3Raa§* 
regel  33-  bei  ber  2(nwenbung  be§  d)lorigfauren 
ÄalfeS  *>orfc$lugen ,  fo  muß  man  jlatt  eines  £l;ei[§ 
©cf)wefelfduve  brei  Steile  ©atjfdtlre  üerwenbem 

S)?an  wenbet  an  ber  ©teile  be§  eben  befc^rtebe- 
nen  falten  fdjwefelfauren  83abe3  aud)  ein  warmes  an, 
welches  bebeutenb  wirffamer  ijt,  aber  aud)  mef)r  2(ufs 
merffamfeit  verlangt 

3u  biefem  3wecf  crfytfet  man  in  einem  bleiernen 
Äeffcl  biefelbe  SDienge  SBaffer,  wie  oben  angegeben 
würbe,  auf  34°  St.  unb  gibt  baju,  nad&bem  man 
ba$  geuer  abgeben  ließ,  bie  oben  angegebene  Spenge 
©cbwefelfdure,  welche  man  jebod)  jutw  mit  SBaffer 
ablofcben  muß.  S)ann  tbut  man  bie  ©toffe  fyinem, 
jtebt  fic  mehrere  SRal  barin  uml;er  unb  laßt  ftc  bann 
10  — 14  ©tunben  unter  bem  S3abe  liegen,  worauf 
man  ftc  fogtet<$  in  fließenbem  SBaffer  fpült  9?od) 
beffer  tbut  man,  wenn  man  baS  S5ab  felbft  nid)t 
in  bem  Steffel,  fonbern  in  einem  befonbern  gaffe  gibt, 
ba  bie  SBdrme  be$  ÄeffelS  leicht  auf  bie  ©toffe  nad)* 
tyeilig  einwirken  fann. 

G,  £)a§  Sxoäwn,  SSlauett/  <&tatftxif  Äalanbern  tc. 

SDie  jum  2)rucf  bestimmte  SBaare  wirb  nun  im 
Sro(fcnt)au§  aufgehängt;  biejenige,  welche  geblattet 
werben  foll,  wirb  in  einem  ©emenge  uon  reinem 
SSerlineiblau  unb  SBaffer  eingeweicht,  burdE)  bie  SBringe* 
mafrf)tne  gelaffen  unb  im  Srocfenfyaufe  getroefnet* 
SBtll  man  bie  SBaare  blauen  unb  ftdrfen,  fo  werben 
bie  ©lüde  nad)  bem  Svodncn  jufammengelegt,  auö- 
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gefcfjlagen,  um  alle  galten  ju  befetttgen,  mehrere 
©tucfe  au  einanber  geheftet,  aufgebäumt  unb  geftdrff. 
£)te  ©tdrFe  wirb  mit  abgezogenem  Snbigo  geblduet; 
ftc  befmbet  f(dE)  in  einem  ©efdß,  bei*  ©tarfe;  ober 
Älofemafd)tne,  burd^)  roelc£)e^  unter  einer  Üeinen  Söalje 
hinweg  bie  Sßaare  geben  muß,  um  bann  jwifd&en 
.jwei  größere  SBaljen  ju  gelangen,  öon  benen  bie  un* 
tere  burd)  (Slementarfraft  bewegt,  bie  obere  burd)  ei* 
nen  befeuerten  ^ebel  angebrücft  wirb.  S3on  bter 
gefangt  bie  SBaare  auf  bie  Srocfenmafcbme,  mldjt 
.auS  meiern  b^blen,  fupfernen  Srommeln  bejleljf, 
bie  burd)  ®ampf  gebeizt  werben  unb  ftd)  um  tt>re 
2Cd&fen  bewegen  fonnen,  ©ie  SBaare  gebt,  mit 
kleiner  ©pannwaljen  angerannt,  über  biefe  Ärom* 
mein  tymroeg  unb  wirb  burd)  bie  SBdrme  beS  tntfyaU 
tenen  iSampfeS  trocFen.  9?dd)fibem  bringt  man  ftc 
auf  ben  Äalanber;  ftc  wirb  mtttelft  einer  2Cufbdume< 
mafcbtne  aufgebäumt,  Dabei  mit  SBaffer  eingefprengt 
unb  nacf)  einigen  ©tttnben,  nad)bem  ba§  SBaffer  ftc 
geborig  burrf)jogen  bat,  gerollt  ©od  bieSBaare  weiß 
in  ben  Jpanbel  fommcn,  fo  wirb  ftc  claoirt  unb  ge* 
(egt  unb  mit  einer  l^braulifcbcn  treffe  jwifdjen  9)reßs 
fpdf)nen  unb  Äupferplatten  gepreßt. 

©oll  bie  SBaare  mitÄrapp  gefärbt  ober  bebrucft 
werben,  fo  fmb  bic  angegebenen  viermaligen  ©diu 
d)en,  jwet  (Sblorbdbev  unb  spotafd&emengen  notljig, 
fott  aber  bie  SBaare  ju  anbern  äwecfen  weiß  gemacht 
werben,  fo  ftnb  l;6dE)flenS  3  fQawtyn,  weniger  tyot* 
.tfcbc  (etwa  Bla  be3  ©ewidjteö  ber  SBaare)  au8< 
reicfyenb. 

SBill  man  ^cfelauge  in  2lnwenbung  bringen,  fo 
inuß  biefelbe  völlig  flar  feyn,  unb  man  erfpart  al& 
)ann  an  ^)otafd&e. 

_  @tnc  fel;r  einfädle,  aber  ftdjere  $>robe,  ob  alle 
Stellen  ber  SBaare  geborig  rein  geworben  ftnb,  ifi 
iclgettbe:  3iet)t  man  bie  ©tücfe  ftynell  burdE)  SBafc 
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fer  unb  bann  über  einen  £if$,  fo  bemerft  man  troP*  I 
fene  Stellen ,  t>ie  meifienS  fcon  ranjtgem  $ett  berrub*  J 
ren  unb  beim  2tuSfärben  im  Ärappbabe  ba$  in  ben 
©runbfc&lagen  be§  ^Pigmentes  bebingen.  ©in  fcfjled); 
teS  SBafc&en  nad)  bem  Gtylorbabe  bewirft  aucf),  baß 
bie  ©cfywefelfdure  mit  jurücfgebliebenem  Äalf  ©9pS 
btlbet,  welcher  in  ben  $oren  ber  gaben  fid)  nieber* 
fcbldgt,  ein  33ei£mittel  für  baS  Pigment  be£  ÄrappS 
abgibt  unb  baburd)  aud)  ba§  in  ben  ©runbfd)lagen 
erjeugt. 

2>as33leid)en  berßeinwanbunb  be§  leine* 
nen©arne3  gefcbicbt  jiemücb  auf  bfefclbe  SBeife.  Um 
bie  linnene  SEaave  ju  entfalteten ,  übergießt  man  fte 
mit  warmen  2Bafjer  uon  32°  —  40°  Q>.  unb  laßt  fte 
18  —  20  ©tunben  lang  fielen.  Sie  ©dbiung  wirb 
nur  fo  lange  abgewartet,  bi£  ba3  2Cuf jleigen  t)on  Sufts 
blafen  fid)  minbert  unb  Sffigfdure  ftc&  gebilbet  fyat. 
©obann  werben  bie  ©tücfe  im  §luf[e  gefcfyweift,  aud) 
wobl  ausgetreten.  Sn  (Snglanb  unb  aucl)  in  £eutfd); 
lanb  bient  baju  ber  SBafcfcftocf,  burd)  welken  man 
eine  t>orjuglidbe  Steinigung  erlangt,  ober  8Bafd)räber. 

9?dd)fibem  fommt  bie  Seinwanb  4  —  5  Sage  auf 
bie  S3leicbwiefe  unb  wirb  begoffen;  alebann  wirb  fte 
6— 8  pal  10—12  ©tunben  lang  mit  beißer  2Ce§* 
lauge  uberg offen,  fonbann  wieber  aufgelegt.  £>iefe3 
nennt  man  ba3  33orbdud)en,  ßtnlaugem  £)kx; 
auf  folgt  bie  zweite,  britte,  vierte  33ducfcoperation  mit 
aümdblig  jtdrferer  Sauge,  immer  ^oberer  Temperatur, 
gwifcfyenburd)  2fuelegen  auf  bie  S5leid)wiefe,  9J?an 
gibt  nun  ba£  erfte  fd&roefelfaure  S3ab  t>on  1  —  2,2 
sproc.  concentrirter  Saure.  3Me  2einwanb  bleibt  10 
biö  12  ©tunben  lang  barin  unb  wirb  bann  forgfäfe 
tig  gewafcben,  ©nblid)  gibt  man  bie  fünfte  ffiucf* 
lauge  fod)enb  beiß  unb  laßt  biefeS  SBdud&en  8  ©tun* 
ben  lang  anbauern;  eben  fo  ba3  fed&jie  S3dud)en. 
3wtf<$enbur#  fommt  bie  Saare  auf  ben  *P(an;  ty'ux* 
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auf  ba3  zweite  ©auerbab,  bann  bte  jtebente  ÜBaudje, 
bann  ba3  britte  ©auerbab  ,  jwifd)enburd)  fcbesmal 
auf  ben  ^)lan ,  bie  acfyte  33ducf)e  unb  bann  wirb  ge* 
wafd£)en.  ^Jfad)  alter  Spanier,  wie  bei  bem  33leid)s 
■»erfahren  in  Sätymtn,  ©Rieften,  unterbleibt  ba3 
©auerbab. 

©oll,  um  ba3  Sßeißwerben  ju  beforbern,  Qljlot'* 
falfauflöfung  gebraucht  werben,  fo  gibt  man  ba$ 
Sblorbab  erjl  naef)  ber  vierten  ober  fünften  33iud)e, 
a?enn  bte  SGBaare  bereits  tyalb  geb(eid)t  ift,  worauf  gut 
gea?afcf)en  unb  ein  ©auerbab  gegeben  werben  muß; 
'Dann  wirb  wieber  gebaucht,  unb  fo  nod)  jweimal 
'Sljlorbab,  ©auerbab,  SSäufye.  3ule£t  wirb  bie  Sein- 
rcanb  nod)  mit  Sauge  unb  ©eife  gefotf)t,  um  ben 
2l;lorgerud)  ju  befettigen. 

©er  S3atifl  wirb  beinahe  eben  fo,  wie  S3aum^ 
ttoßenjeuqe  gebleicht,    ©er  Operationen  ftnb  9,  näm* 
id)  lj  @inweid)en  in  fodbenbeS  Sßaffer,  worin  man 
Vm  SBatifi  über  9?ad)t  lagt  unb  bie  Sßdvme  untere 
halt.    <£S  folgt  ein  guteS  Sietnigen.    2)  Sine  Sauge 
Init  ©oba;  ober  ^otafcbeauflofung  t>on  1°  33eaume; 
,nan  fod)t  bamit  ben  SBatijl  12  ©tunben  lang  unD 
[  einigt  il)n  bann.    3)  9>ajfage  burd)  ßljtorfaff  unb 
Keinigen.    4)  3weite3  Saugen  mit  ©oba;  ober  tyoU 
ifd)elofung  son  5)  ^affage  burd)  ßf)lorfalf, 

>l)ne  nad)l)er  au3juwafd)en  unb  bann  burd)  ©d)we; 
elfdure  üon  4°  SBeaumc.  6)  Auslegen  auf  bie  S3(eid)- 
mefe  wdbrenb  4  Sagen.  2fu§wafcfyen  unb  Sieinigen. 
0  2)ritte3  Saugen  mit  $Potafd)es  ober  ©obalofun; 
ien  oon  Ii0.  8)  ^ajjage  burd)  ß&lorfalE  unb  Tlußt 
oafd&en.  9)  ^affage  burdj  ©dure  oon  3°,  Steinigen 
mb  Srocfnen. 

Sm  Raubet  unferfd&etbet  man  ^wei  ©orten  Don 
oet>m  baumwollenen  ©am,  gewobnlid)  weijJeS 
mb  filbeviDeipeS.    2)a3  evjierc  ijl  ganj  farbeloS; 


256 


baS  legtere  f)at  einen  bldulid&en  ©d^em#  ben  man  i 
tym  auf  folgenbe  SSeife  erteilt 

9Ran  feuchtet  tn  einer  (Schale  fcon  ©erpenttn^  i 
jlein  etwas  red)t  fcbon  blaue  @cf)malte  (Äobaltorpb) 
mit  ein  wenig  SBaffer  an,  reibt  ftc  fo  fein  als  mog* 
lid),  gießt  bann  mel)r  Sßaffer  barauf,  rübrt  eS  um 
unb  gießt  eS  tbeilweife  bur#  ein  feibeneS  ©teb  in 
ein  fleineS  mit  Sßaffer  gefülltes  ©efdß,  ^  wobei  matt 
eS  jebeSmal  umrührt  unb  SBajjer  nachgießt  unb  be* 
fyanbelt  barin  mit  Äneten  baS  gebleichte  ©am,  brüeft 
unb  ringt  eS  auS  unb  troefnet  eS.  SaS  jum  SSläuen 
ber  ©etbe  angegebene  2l$urblau  auS  Smbig  ijl  ia 
@cf)malte  nod)  öorjujieben. 

Äreifig,  in  feinem  üortreff(kf)en  £>anbbu$  beS 
ÄattunbrucfS  £1).  1.  ©.  170,  gibt  mehrere  üerfebie* 
bene  S3Ieicf)metf)oben ,  t?on  welken  wir  l)ter  unfern 
Sefern  einige  ber  jwecfmaßtgften  mitteilen. 

©ew6&nlic&e8  S3teid)öerfal;ren  für  200  <&tü&  Äatttm 

(Srpe  Operation.    @n  tfcblid&ten,  Sttan  | 
bringt  bie  Seuge  in  jwei  angemejfene,   ju  biefem  j, 
SSebufe  befiimmte,  unten  über  bemSBoben  mit  einem 
2(bjU<j§lo<$e  t>erfe^ene  boljerne  &5otti$e  ober  Äufeit 
unb  übergießt  fte  mit  fooiet  lauwarmen  SBaffer,  baß  . 
baffelbe  4 —  6  3oll  barüberju  flehen  fommt  Whn 
laßt  fte  nun  bierin  4  —  6  Sage,  ober  fo  lange  rubig 
liegen,  bis  bie  faure  ©dfyrung  üollfommen  eingetve* 
ten  iji,  unb  nimmt  wdbrenb  biefer  3?it  ben  <2cf)aum 
unb  ©d&mufc,  welker  ftcf)  barauf  gebilbet  f)at,  bat>on 
ab.   9?ad)  biefem  laßt  man  baS  Siquibum  buref)  baS 
SapfenlodE)  ablaufen,   nimmt  bie  Beuge  fcerauS  unb  - 
laßt  fte  unter  fortwdfyrenbem  begießen  mit  glußwaf*  i 
fer  in  anbere  gdffer  eintreten*   hierauf  laßt  man  fte 
gut  walfen  ober  brefdE)en,  ober  wvmtttelfi  ber  SBafcf); 
rdber  in  glußwaffer  reinigen 
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3weite  Dperatton.  Sttan  la$t  nun  biefc 
3euge,  ©tü<f  für  ©tücf ,  in  S3tmbel  locfer  aufjiel;en 
(t>on  biefem  2fuf$ief)en  unb  nad&f)erigen  (Einlegen  ber 
3eugc  tri  bm  Äod)s  ober  33dudE)apparat  fydngt,  fo 
wenig  man  baffelbe  aud)  beamtet,  bennod)  bie  ju 
erjwecfenbe  ttollfommene  Steinzeit  berfelben  ab;  benn, 
fnüpft  man  bie  ©tücfe  feft  mit  ben  beiben  gipfeln 
be£  einen  (£nbe3  jufammen  unb  legt  fte  fo  in  ben 
Äocfyapparat ,  ofyne  5M?or  ben  Änoten  ju  offnen,  fD 
fließt  bie  ßauge  wdfjrenb  be§  ÄodbenS  ober  ©eid)* 
telnS  über  bie  fejl  gebunbenen  ©teilen  fyimveg  unb 
fann  bafelbji  nid)t  gehörig  burdjroirfen;  bie  3eugc 
werben  bafyer  an  biefen  ©teilen  nid)t  rein,  unb  man 
?rl)dlt  au£  biefem  ©runbe  beim  Sdrben  mit  Ärapp 
)ft  eingefdrbtc  Streifen  unb  glecfe)  unb  bringt  fte 
"d)id)tennm3  in  ben  Äo^apparat,  wobei  man  fte 
rad)  unb  nad)  mit  einer  abgepellten  faufitfdjen  $ot« 
tfd&enlauge  au6  20  $fb.  ^otafcfye,  10  $fb.  gebrannt 
em  ÄalE  mit  bem  nötigen  SBaffer  angefertigt,  über^ 
ließt*  SDfan  bebecft  nun  bie  3euge  mit  einer  fjierju 
>efiimmten  Seinwanb,  fügt  unb  befefligt  ben  2><fe( 
tuf  ba£  &od)fafi  unb  üolljiefyt  ba§Äod)en  ober©et<#* 
ein  8 — 10  ©tunben  lang  ununterbrochen. 

9Äan  nimmt  bie  3wge  nun  f)erau3,  reinigt  ftc 
:m  glußroaffer  unb  legt  fte  einige  Sage  auf  bie  S3letd)s 
oiefe. 

dritte  Operation.  9Kan  fod)t  ober  feiefc 
elt  bie  im  glußroaffer  juüor  gut  gereinigten  3euge 
to$  einmal  ebenfo  mit  einer  dfeenben  $)otafd)enlauge 
bl  12  $fb.  9>otaf<#e,  6  $fb.  gebranntem  ÄalE 
nb  nötigem  SBaffer  angefertigt,  reinigt  fte  bann 
tt  $lufwaffer  unb  legt  fte  einige  Sage  auf  bie 
3leid)n)iefe. 

SSterte  Operation.    9?ad)  gutem  Peinigen 
ueberpolt  man  bie  britte  Operation.  ©en>6l)nlid> 
>enbet  man  ju  biefem  britten  2fa$focf)en  bloä  eine 
©djauplafc  6.83b.  4.  Xufl.  17 
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Sauge,  auS  16  9)funb  3>otaf$e  berettet,  an,  allein 
eine  faujiifc&e  <Potafcf)cnlauge  leijlet  bejjere  Sienfte. 
SRan  reinigt  bie  3euge  unb  legt  fie  einige  Sage  auf 
fctc  S3lei#nriefe.  9Jad)  gutem  Steinigen  beginnt  man 
nun  bie 

funftcSperatton.  £>a3  <Sf)lor bab*  SRan 
bereitet  baffelbe,  inbem  man  in  bas  SSorlagefaß  etwa 
1000  gjfaaS  falteS  SEBaffcr  gibt  unb  baö  Qfylox  auS 
7  h  9)fb.  ©raunjietn,    24—26         ©aljfdure  t>on 
22°  33eaume  l)inein  bejliüirt*    S3eim  &3lei$en  ba; 
mit  üevfdbvt  man  folgenbermaafen:    SDZan  füllt  eine 
geräumige,    mit  $afpel  unb  einem  gut  fd)lteßenben 
Secfel  üerfeljene  Äufe  mit  bem  notl)igen  falten  Sßaf* 
fer  an,  gibt  ben  üterten  S^eit  üon  bem  ßljlorrcaffer 
baju  unb  bre&t  33  ©tücf  I^tnetn  unb  ein  SKal  jurüif, 
bringt  bie  3euge  üollfommen  gut  unter  ba£  SB(eid); 
iiquibum,  toeifdjltejjt  bann  bie  Äufe  mit  bem  2>cfel 
unb  laßt  fte  fo  2  —  2h  ©tunben  barin  liegen*  ÜRan 
bafpelt  bann  bie  3euge  auf,  laßt  fte  ablaufen,  jiefyt 
fie  buvcb  Slußrcaffer  ober  bringt  fte  fogleid)  in  baä 
fdpefelfattre  S3ab.    3u  bem  33lci$liquibum  gibt  man 
lieber  ein  angcmeffene£  Quantum  Don  bem  Gfylox; 
waffer,  bringt  roieber  33  ©tücf  eben  fo  hinein,  t>er« 
fdl;rt  eben  fo  unb  fo  fort,  bis  fdmmtlicfye  200  ©tücf 
barin  befyanbelt  fmb.   SDen  Ueberrejt  oon  bem  33(eid)/ 
waffer  füllt  man  in  ba$  83ortagefaß  unb  bebient  ftd) 
beffelben  fiatt  bee>  SBafferS  bei  einer  neuen  ßfolovenfrl 
binbung.    3n  manchen  33leid)anjialten  bringt  manl 
bie  mit  bloßem  @$lora>affer  bejubelten  3^ge  foglei(M 
in  ba$  fcbroefelfaure  ober  $)rdparirbab ,    in  anbeml 
jie&t  man  fte  buref)  glußroaffer.    £)a$  erjie  SSerfa^il 
ren  beforbert  ba§  SBleicfcen  etwa§. 

©ed)|Te  Operation.  ©d)  roef el  fauregf; 
ober  9)rdpar  trbab.  SDJan  füllt  bie  tyierju  beJ; 
jiimmte ,  mit  £afpel  üerfeljene  Äufe  mit  bem  nbtybf, 
gen  SBaffer  an,  bringt  baffelbe  mittelji  ©^wefelfdurdv 
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auf  1^  —  2°  Stamme,  bre&t  66  —  67  ©tücf  von 
ben  Saugen  fyinein  unt)  einmal  gurücf ,  flößt  fte  Dolls 
fommen  gut  unter  baS  ßiqutbum,  legt  ein  ©atter 
ober  einen  burd)l5d&erten  3>cfel  barauf ,  bebeeft  ben 
S3otttd)  mit  einem  3><fel  unb  laßt  fte  fo  über  9Jad)t, 
ober  10  bis  12  ©tunben  barin  liegen.  Sttan  tyafpelt 
fte  nun  auf,  laßt  fte  gut  ablaufen,  bringt  fte  fogleid) 
in3  glußwaffer  unb  laßt  fte  fefyr  gut  reinigen. 

£)aS  benu^te  fc&wefelfaure  S3ab  berfe^t  man  nun 
mit  nötigem  SBaffer  unb  ©d)wefelfaure  unb  bel)an; 
belt  nod)  einmal  66  bis  67  ©tutf  barin.  2Cuf  tiefe 
SBeife  fann  man  ein  bergleid&en  ©auerbab  6  bis  10 
SKal  berufen,  bann  nu£t  man  eS  oolIenbS  auS  unb 
laßt  eS  weglaufen. 

Sn  fielen  33lei$anffa[ten  begnügt  man  ftd)  bas 
mit,  bie  3euge  bloS  nod)  burd)  SBalfen  unb  *))ants 
fcfyen  ober  £)refd)en  mit  glußwafier  gut  ju  reinigen, 
ober  nod)  einige  3eit  auf  bie  331eicfywiefe  ju  legen, 
allein  ba  man  nid)t  immer  mit  3uoeild|ftgfeit  bar^ 
auf  rennen  fann,  baß  bieS  Steinigen  angemeffen  gut 
bolljogen  wirb,  fo  ift  eS  beffer,  wenn  man  fte  nod) 
;  burd)  ein  fd)wad)eS  fyeißeS  $)otafcfyenwaffer  paffü 
ren  laßt. 

Siebente  Operation.  £>aS  33rennen. 
9J?an  loft  f)ierju  8  $>fb.  9>otafd)e  inp24  9)?aa6  faltem 
ober  lauwarmen  SBaffer  auf  unb  laßt  bie  £auge  ab; 
l)ellen.  £>ie  200  ©tücf  präpartrte  unb  gereinigte  3euge 
fnüpft  man  immer  ju  10  ©tücf  jufammen. 

SD?an  bringt  nun  baS  SBaffer  in  einem  ange* 
tneffenen,  mit  $afpel  berfefyenen  Äeffel  jum  ©ieben, 
j  }ibt  4  SDiaaS  bon  ber  gellen  $>otafd)enlauge  fyinju, 
>  ntrd)rül)rt  eS  gut  unb  mad)t  mit  10  ©tücf  eine 
IfSour  barin.    9J?an  gibt  nun  2  3D?aaS  s])otafd)en; 
auge  f)inju,  berfdfyrt  mit  anbevn  10  ©tücf  Saugen 
ben  fo,  unb  fo  fäl;rt  man  unter  Sftacfybefferung  oon 
>er  9)otafd)enlauge  fort,   bis  man  fdmmtlicfye  200 

17* 
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©tücf  hingenommen  fcafc  ÜJlan  laßt  nun  bie  3euge 
im  gltißrcaffer  reinigen,  legt  fte  eine  Stockt  auf  bie 
föleid)wiefe,  reinigt  ftc  bann  nochmals  gut  unb  trort* 
net  fte. 

S3ei  feinen  weißgrunbigen  Seugen,  ober  wenn 
man  biefelben  nid&t  auf  bie  ffileid&roiefe  auflegen  fann, 
wenbet  man  nad)  ber  werten  Operation  nod)  ein  ß&lors 
bab  unb  na$  gutem  Peinigen  nod)  eine  2augenfo<$ung, 
ber  vierten  Operation  gleid),  an. 

S3ebient  man  ftd)  jiatt  be§  bloßen  ß&lorttafferS, 
be§  bellen,  d&lortgfauren  Äalf*,  Äali*  ober  Patron- 
liquibumS,  fo  bringt  man  baffelbe  auf  1.^°  33eaume, 
t)erfäf)rt  eben  fo,  laßt  bie  3euge  4  bis  6  ©tunben 
tarin  liegen,  fyafpelt  ftc  bann  auf  unb  bringt  ftc  nad) 
einigem  2(blaufen  fogleid)  in  ein  fc&roefelfaureS  33ab 
t>on  2°  SSeaume,  in  welkem  man  fte,  unter  mef)ri 
maligem  £erumbref)en ,  einige  ©tunben  liegen  unb 
bann  gut  reinigen  laßt. 

SBleid&»etfa$ren  für  200  ®täd  Sottet  a  31-  fjftmb. 

(Srjle  Operation.  Sttan  weicht  bie  3euge 
einige  ©tunben  in  warmeS  SBaffer  ober  bangt  fte  ei; 
nige  ©tunben  in  gdißwaffer  unb  reinigt  fte  bann  gut. 

3 weite  Operation.  SRan  bereitet  auö  30 
$Pfb.  gebranntem  Stall  mit  angemeffenem  genugfamen 
SBaffer  eine  trübe  Äalflauge  unb  fod)t  ober  feilte» 
bie  3euge  nntyrenb  8  —  10  ©tunben  bamit  unb  rei- 
nigt fte  bann  gut. 

dritte  Operation.    SDfan  bereitet  au§  15 
|>fb,  $otafd)e,  7^  qDfb.  gebranntem  Äalf  unb  nfttyk  I 
gern  SBaffer  eine  &elle  Sauge,  fod)t  bie  3euge  8 — IC  4 
©tunben  bamit  unb  reinigt  fte  bann  gut. 

Vierte  Operation.    Sttan  bre&t  nun  b« 
Beuge  in  ein  fd)tvefelfaure§  S3ab  t>on  1  — Ii  ©rat  l 
SBeaume,  laßt  fte  6  —  8  ©tunben  barin  liegen  mti 
reinigt  fte  bann  gut. 
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fünfte  £)perattom  9)?an  fertigt  nneberum 
auS  15  ?>fb.  9>otafche,  1\  9>fb.  gebranntem  Äalf  unb 
nötigem  2Baf[er  eine  {?eüe  Sauge ,  focht  bie  3cuge 
8  — 10  ©tunben  bamit  unb  reinigt  fte  bann  gut. 

©echtfe  Operation,  Wlan  breht  bie  Seuge 
in  ein  fyeüeS  d)lorigfaureS  Äalfbab  Don  l£°  SSeaume, 
laßt  fte,  gut  unter  baS  ßiquibum  gebracht,  3  —  4 
©tunben  barin  liegen,  nimmt  fte  bann  tyerauS,  laßt 
fte  etroaS  ablaufen  unb  bringt  fte  bann  fogleid) 

(fiebente  Operation)  in  ein  fchroefelfaureS 
S5ab  üon  2°  33eaume,  laßt  fte  unter  mehrmaligem 
$erumbrehen  einige  ©tunben  barin  unb  reinigt  fte 
bann  gut 

2td)te  Operation*  Sttan  bringt  bie  3wgc 
nun  nochmals  in  ein  fchwefelfaureS  SBab  t>on  2  ©rab 
JBeaume,  laßt  fte  10—  12  ©tunben  barin  liegen 
unb  reinigt  fte  bann  üollfommen  gut. 

£MefeS  33leichoerfahren  tfl  für  gewöhnliche  35rud^ 
jeuge  benimmt,  ju  feinerem  roetßgrimbigen  2)rucE 
fann  man  nach  bem  cf)forigfauren  Äaif;  unb  fc^tve- 
felfauren  Sßabe  noch  ein  Äochen  mit  einer  hellen  Sauge, 
aus  12  9>fb.  ^otafche,  6  ^fb.  gebranntem  Salt  mit 
nötigem  SBaffer  angefertigt,  in  2lmt>enbung  brin* 
gen,  bann  nochmals  bie  3?uge  burch  ein  gleiches, 
djlorigfaureS  Salt  -  unb  fdjroefelfaureS  S3ab  nehmen, 
bann  oltiren,  brennen  unb  ganj  gut  reinigen* 

3u  orbindrem  2)rucf  bejiimmte  3euge  fann  man 
bie  beiben  erften  Wale  bloS  mit  trüber  Äalflauge  fo^ 
d)en,  bann  in  baS  fchroefelfaure  Sab  bringen,  hin- 
auf mit  faufttfeher  3)otafchenlauge  fod^en  unb  übri- 
gens u>ie  t>orbemerft  verfahren. 

(SngltfcheS  SSlctdh^etfa^tcm 

ßrfte  Operation.  9)fan  bringt  bie  3wge, 
fo  wie  fte  ber  SBeber  liefert,  in  ein  fchwefelfattreS 
23ab  uon  2°  SJeaumo,  laßt  fte  10—  12  ©tunben 
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barm  liegen,  bringt  fte  bann  inS  2Bafd)rab  unb  laßt 
fte  gut  reinigen. 

3 roette  Operation.  Wlan  löfc&t  nun  ju  je* 
bem  ©:üc?  ßaltco  von  28  ©arbS  (37f  »vabantcr  (SU 
len)  3  Zoil)  gebrannten  Äalf  mit  nötigem  SBaffer  ju 
einer  trüben  Äalflauge.  9Kan  bringt  bie  3euge 
in  ben  Äoc&apparat,  fefet  bie  £älfte  Don  ber  trüben 
Äalflauge  f}tnju  unb  üolljicbt  ba$  Äocben  ober  ©eid); 
teln  4  ©tunben.  hierauf  gibt  man  bie  anbere  #älfte 
ber  trüben  Äalflauge  t}inju  unb  laßt  bie  3euge  8 
©tunben  bamit  foeben  ober  feid)teln.  SDJan  reinigt 
atöbann  bie  3euge  gut  mittel]!  beS  2Bafcbrabe3. 

©ritte  Operation.  Sffian  bringt  bie 
Seiige  in  ein  c&lorigfaureS  SWatronliquibum  t>on  ber 
©tärfe,  baß  1  Zt).  bauon  1  £1).  Snbtgoauflofung 
Mi  1  ZI).  Snbigo,  4  S£&.  SBttriolöl  unb  500  2b- 
Sßaffer  angefertigt,  entfärbt  SJJan  jieljt  bie  3euge 
bier^u  locfer  auf,  fnfipft  fte  leiebt  jufammen,  legt  fte 
©tücf  für  ©tücf  in  ba§  cfylorigfaure  9latronbab  unb 
laßt  fte  wdbrenb  4  ©tunben  barin  liegen. 

SRan  bilbet  bann  oermittelfi  mehrerer  ©tangen, 
bie  man  auf  bie  Äufe  legt,  eine  2£rt  t>on  Stedden, 
bringt  bie  ßeuge  barauf  unb  laßt  fte  ablaufen,  n>or; 
auf  man  fte  fogleid),  ofyne  fte  ju  rcafd&en 

(vierte  Operation)  in  ein  fiarf  efffgfauer 
fc&mecfenbeS  fc&roefelfaureS  Sab  bringt,  barin  bret 
©tunben  liegen  laßt  unb  fobann  mittelfi  ber  äöafd)- 
rdber  reinigt. 

fünfte  Operation.  5D?an  focfyt  ober  fetd&telt 
ndcbffrem  bie  3euge  10—12  ©tunben  mit  einer  faufti- 
fdben  3)otafd)enlauge.  9J?an  lofcfyt  ju  biefem  33el)ufe  10 
$)fb.  gebrannten  Äalf  mit  2öafferf  gibt  eine  beiße  2(uf; 
lofung  Don  50  9)fb.  *Potafcf)e  in  200  SftaaS  SBaffer 
baju,  bringt  eS  über  S^uer,  laßt  e§  \  ©tunbe  fod)en 
unb  bann  in  einem  angemeffenen  ©efdß  abbeüen. 
33on  biefer  gellen  2auge  wenbet  man  nun  fo  t>iel  an,! 
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baß  3  Sotl;  $otafd)e  auf  1  <3tücF  ßalico  fommem 
9)?an  reinigt  fobann  bie  3euge  mitteler  SBafc&räber. 

©ecfyjle  Operation»  5D?an  bringt  bie  3?uge 
nun  nochmals  in  ein  folcfteS  cfylorigfauree  Sftatronbab, 
wie  e£  bei  ber  britten  Operation  bemerft  ijl,  bann 

(fiebente  Operation)  gleid)  wie  bei  ber  üiers 
ten  -Operation,  in  ein  eben  foldjeS  fdjwefelfaureS  33ab, 
SDfan  reinigt  fte  hierauf  fet^r  gut  unb  bringt  fie  bann 

(ad£)te  Operation)  20—24  ©tunben  in  ein 
gewöhnliches  fd)wefelfaure§  $>rdparirbab»  hierauf  reU 
nigt  man  bie  Beuge  oollfommen  gut  in  glußroaffer. 

S3et  ganj  febwerer  Söaare  wirb  eö  jebod)  oft 
notljwenbig,  baß  man  biefelbe  jwei  SDial  mit  faujiU 
fd^er  9)otafd)enlauge  fod)t  ober  feicfytclt;  bei  bem  ywu 
ten  Äod)en  rechnet  man  jebod)  auf  ba3  ©tütf  nur 
2  Sott;  ?>otafd)e;  in  btefem  galle  muffen  bie  Seuge 
au<$  ba3  cfytorigfaure  Patrons  unb  barauf  folgenbe 
fdjwefelfaure  S3ab  nod)  einmal  pafftren. 

Äreiftg  lobt  im  Allgemeinen  bie§  33lei$t>erfal)ren 
nid)t,  ba  e$  jebod)  in  einigen  S5leid)anftalten  nid)t 
j  ofyne  üortljeilfoaften  (Erfolg  angewanbt  worben  tß,  fo  tya* 
ben  wir  e3  um  fo  mefyr  f>ter  mit  aufgenommen,  ba  e§, 

■  al§  ausldnbifd)e6  33erfafyren#  ber  SBottjtänbigfett  unb 
biftovifcfyen  Äenntnip  wegen  l)ier  nidjt  füglid)  fehlen 

i  burfte.   prüfet  2CUeS  unb  ba3  SSejle  behaltet! 

S3letd)t>erfaf)ren  &on  $)enat. 

£)ie  ©ubflanjen,  welche  t>on  ben  baumwollenen 
©eroeben,  bie  für  ben  25rutf  unb  ba3  gärben  be; 
jlimmt  ftnb,  bind)  ba§  33leid)en  entfernt  werben  müfc 
fen,  ftnb  nad)  ^)enat  folgenbe:  a)  eine  fyarjige,  ber 
JBaumwolIe  anbdngenbe  ©ubjlanj,  welcfte  fte  Serbin- 
bert,  ba$  Sßaffer  etnjufaugen;   b)  ein  ebenfalls  cu 

■  gentl)timltd)er  gelber  garbefloff,  welcher  in  ganj  gerinn 
ger  Quantität  üovbanben  tft;  c)  bie  3Beberfd)lid)te ; 
d)  eine  fette  ©ubjlanj;  c)  eine  Äupferfeife;  f)  eine 
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Jtalf f eife ;  g)  ber  ©$muk  ber  £dnbe;  h)  (Sifen  unb 
einige  erbige  ©ubjianjem 

2)er  gelbe  garbeftoff  ijl  in  ben  Walten  unmittefc 
bar  nidf)t  auflöSlid^,  fonbem  wirb  e3  erji,  nac^bem  et 
einige  Seit  ber  ©mtrirfimg  ber  atmofpf)drifcf)en  ßuft, 
be§  £t<$t§  ober  be§  S^lorS  ausgefegt  worben  ijl,  wo; 
burd)  er  einen  £l;eil  feinet  SBafjerjfoffS  verloren  i)at, 
unb  in  ben  fauren  3«ffanb  übergegangen  tji 

SBenn  bie  2Bebevfd&Ii$tc  troefen  iff,  pflegt  ber 
SBeber  bie  gaben  mit  einer  fetten  ©ubffanj,  als  Saig, 
83utter,  Del  u*  f.  f.  ju  bearbeiten.  £)ie  ©duren  wir; 
fen  t)erfd^iebenartig  auf  biefe  fetten  ©ubfianjem  @f« 
ftgfdure,  ©aljfdure  unb  fXufftgcS  6f)lor  bewirken,  baß 
in  einer  nac^b^igen  d^enben  ßauge  feine  2fuflofung 
ber  fetten  ©ubftanjen  mefyr  jiattftnbet.  Sei  Äol;len* 
fdure  tritt  berfelbe  Sali  ein. 

SBenn  baS  gett,  weld)e3  ber  SBeber  auf  ben  3eug 
gebraut  t)at,  mit  bem  mefftngenen  Äamm  in  SSerü^^ 
umg  fommt,  fo  bilbet  ftd)  Äupferfeife.  SDiefe  fann 
bur#  ©d&wefelfdure  jerfe^t  werben,  weld£>e  ba3  SDietatl- 
wpb  aufnimmt  unb  bie  fetten  ©duren  frei  mad&t. 

3m  Äalfwaffer  au§gefotten,  fcerbinbet  fid)  ba3 
gett  mit  bem  Äalf  unb  bilbet  Äalffetfe,  weldbe  in  eis  j 
nem  großen  UeberfdE)uffe  t>on  Äalfwajfer  unb  noef)  tnel 
leichter  in  dfcenber  ©oba  auflo3li$  ijl»  Sn  SBerüfc 
rung  mit  (Sffigfdure,  ©aljfdure,  ßblor  *  ober  Äo&lenfäurc 
werben  bie  Äupfer*  unb  Äalffetfen  eben  fo,  wie  bie 
Oele  unb  gette,  in  ben  alfalifdjen  Saugen  unaufloSlid). 

Sn  ^ßejiebung  auf  biefe  Erläuterungen  follen  bie 
baumwollenen  3euge  folgenbermaafen  gebietet  werben: 

1)  SDte  3euge  ftnb  im  SBaffer  au$jufocf)en,  um  alle 
in  bemfelben  aufloelidjen  ©ubjtanjen  wegjufcf)affen- 

2)  ©ut  ju  waf^en  unb  5U  walfem  £>utd)  biefe 
beiben  Operationen  verlieren  bie  3euge  16  tyxoe.  il)* 
reö  ©ewicfytö  unb  nur  f  ^roc.  burcl)  alle  nachfolgen* 
ben  S5erfal;ren. 
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3)  £)ic  SBaare  mit  Äalfmildf)  au§juf  od&en,  wobur$ 
ber  Äteber  befeitigt  unb  eine  Äalffetfc  gebitbet  wirb. 

4)  3n  d^enber  ©obalauge  mehrere  9M  auSsu; 
fod)en,  welcfye  bieÄupfers  unbÄalffeife  unb  ben  *>on 
SBafierjloff  befreiten  garbejbff  aufloft. 

5)  Sn  (S()(or  ju  bringen,  um  ben  garbejloff  ju 
fduern,  inbem  c3  ihm  einen  Sfyeil  feines  SBafferflop 
ent5ief)t»  Söerben  bie  3euge  auf  bie  33leidE)wiefe  aus- 
gelegt, fo  fduert  ber  ©auerfioff  beS  25unjifreifc§  ben 
garbeftoff.  35er  S&au,  welcher  t>iel  fauevfloffreicfye 
ßuft  enthalt,  befd)teunigt  biefe  SBirfung.  2)aS  gett 
gel;t,  wenn  eS  ©auerftoff  abforbirt,  in  ben  fauern 
ßujtanb  über  unb  wirb  fel>r  leicht  fcerfeift.  SBenn 
jebodE)  bie  3euge  ju  lange  auf  ber  SMetd&wiefe  ausge- 
breitet bleiben,  wirb  il;r  gett  wieber  in  ben  ^Italien 
unauflöslich,  weil  eS  Äotylenfdure  anjiel;t. 

6)  Sn  d^enber  ©oba  auSjufocfyen,  um  benjeni^ 
gen  SS&til  be6  garbejlop,  welkem  burcl)  ba§  ß&fot 
ober  bie  atmofpljdrifcöe  2uft  ber  SBafierjloff  entjogen 
worben,  aufjulofen* 

SMe  Operationen  5  unb  6  werben  öfter  wieber* 
fcolt,  weil  man  nur  aUmdlig  ben  garbefloff  entjie* 
l;en  fann, 

7)  SauwarmeS  fd&wefelfaureS  S5ab,  burdf)  wel* 
$e3  alle  ßifen*  unb  erbigen  Steile,  bie  ftd)  auf  bem 
baumwollenen  3wge  beftnben,  aufgcloft  unb  l;inweg- 
gefd£)afft  werben. 

$at  man  ©ewebe  ju  bleichen,  bereu  Äette  Sein 
unb  beten  (§infd)lag  SSaumwoIle  iji,  fo  gibt  man  xty 
nen  jwei  Saugen,  jebe  mit  2  Sotten  sJ>otafd)e  unb  jwei* 
mal  ©jlovauflöfung,  welche  jiärfer  iji,  a(3  bie  jum 
S3leid)en  baumwollener  ©ewebe,  unb  breitet  fte  na<$ 
jeber  Sauge  oier  Sage,  lang  auf  bem  Siafen  ou§. 

S3ei  biefer  33letd)e  Jommt  fel;r  Diel  barauf  an, 
baß  bie  ©ewebe  fowel;l  alö  ba3  ©am  nad)  jeber  Söe* 
lanblurifl  fovg faltig  gefpult  werben»  Arbeiter,  wel 
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d)e  feine  $emifcf)en  Äenntniffe  befi^en  unb  nur  nad) 
bem  ju  urteilen  pflegen,  n?a§  offenbar  in  bie  ©inne 
fallt,  glauben  oft,  wenn  fte  t>on  ber  SBaare  ^etteS 
SBajfer  ablaufen  fel;en,  baß  fte  ber  ©adje  genug  ge^ 
tban  baben.  SEftan  &alte  fte  baber  an,  eber  mebr, 
a!8  weniger  ju  tljun:  benn  ju  mel  fann  hierin  nid)t 
fcfjaben. 

©ewebc  Don  £etn  unb  £anf  !6nnen  auf  biefelbe 
SBeife  gebietet  werben;  nur  muffen  nicbt  nur  bic 
Saugen,  fonbern  aud)  bic  öblorauflofungen  etwas 
jiarfer  fepn  unb  betbe  mehrere  SD?a(  angewenbet  werben. 


gtocit  et  cih 

SSon  ben  Öperattonen  ber  §ärbefunfh 


Suerft  fabeln  nnr  t?on  ben  einfachen,  bann 
tton  ben  jufammengcfefcten  garben,  25ie  einfachen 
garben  ftnb  S3(au,  SRotb,  ©elb,  gafyt  unb  ©d^arj; 
bie  jufammengefefeten  bie,  welche  burd)  bie  9Jiifd)ung 
mehrerer  garben  mit  einanber  entfielen» 


erftet  Kbf&nitt 

83  on  ben  einfachen  gar  ben. 

@  *  ft  e  3  £  a  H  t  e  L 

,  &om  Slam 

3ur  25arjMung  ber  blauen  garbe  gebraucht 
man  ben  Snbigc  baS  ^Berliner  ©lau  unb  ba3  Sams 
pecfyebolj :  Don  biefen  brei  ©ubftanjen  aber  gibt  allein 
ber  Snbig  ein  faltbares  ober  ä$te§  33lau. 

I erper  Ärtifet 
§ßon  Dem  Snbig* 
33i3  jefct  I; a t  man  ben  Snbtg  nirgenbS  gefum 
ben,  als  in  einigen  tfrten  ber  ©attung  Indigo- 
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fcra,  unb  jwar  ber  Tinctoria  Anil ,  disperma, 
argentca,  cörulea,  pseudotiiictoria,    in  t>er  Isa- 
tis  tinctoria  (bem  2Baib),  unb  in  einigen  2Crten  ber 
©attung  Ncrium,  5.  SS.  in  ber  Sorbeerrofe  (Ne-  i 
rium  tinctorium). 

£>a£  33erfa&ren,   bie  fdrbenbe  ©ubflanj  aus 
tiefen  ^flanjen  ju  jie&en,  tjl  fel;r  einfad),   ©er  baju  j 
crforberli<$e  Apparat  befielt  au§  brei  Äufen,  bie  fo 
gepellt  fmb,  baß  jebe  ber  unteren  Äufen  bie  glüfftgs  j 
feit  leidet  aufnehmen  fann,  welche  au8  ber  obcrn  ab*  ] 
lauft.    SBenn  man  bie  ^flanje  abgefc&nitten  f)at,  1 
legt  man  bie  S3ldtter  büfdbelweife  in  bie  obere  Äufe,  I 
welcbe  bie  SBetcb-  ober  ©dbrungSfupe  genannt  | 
wirb  unb  nafye  am  33oben  mit  einem  ^afyne  t>er*  I 
feben  ijt,  baß  fic  auf  brei  SSierfel  bat>on  ootl  wirb,  j 
£>ann  bccft  man   SSreter  barauf,   befd)wert  biefe  | 
mit  Steinen  unb  gißt  fo  viel  2Baf]er  barüber,  baß 
fit  4  bi§  5  Soll  t)0(|  bat>on  bebecft  werben.  Einige 
bebecfen  aud)  hoti)  bie  2Beid)fupe  mit  einem  bid&t  an* 
fcbtießenben  Secfel.    pß  KUeS   fo  t)orgeric?)tet,  fo 
geigt  ftd)  in  Äurjem  burdf)  (Srbifcung  unb  dntroicF* 
lung  üon  fo&lenfaurem  unb  SGBaffcrfioffgaS  bie  ©ab* 
rung,  roeld^e  juweilen  fo  beftig  ijt,  baß  fie  ben  £>ecfel 
emporbebt,  tl;n  wobt  aud)  jerfprengt. 

£)aß  bie  ©dbrung  weit  genug  gebieben  fet),  ers 
fennt  man  baran :  wenn  bie  grüne  glufftgfeit,  bie 
burcb  ^ine,  ju  biefem  SSebuf  in  ber  Äüpe  gemadjte 
£)effnung ,  welche  man  be^balb  nid^t  gan^lid)  oer; 
fließt,  berauStröpft,  ftd)  in  Äupferrotb  üerwanbelt, 
n?aS  gewobnltd)  ungefähr  nad)  10  ©tunben  gefd&iefct. 
2dßt  man  bie  ©dl;rung  langer  bauem,  fo  wirb  bie 
garbe  jerjtort  unb  bie  Operation  fd&lägt  fefof. 

Stäben  bie  berauöbringenben  Kröpfen  einen  fau* 
ren  ©efcbmacf,  fo  muß  man  eilen,  bie  Slufftgfeit  burd) 
ben  ,^abn  aus  ber  SBeicbf'üpe  in  bie  untere  Äüpe, 
welche  bie  ©dE)lagfüpe  beißt,  abjujiel;en  unb  il;r 
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eine  jureichenbe  Quantität  Äatfwaffer  jujufe^en,  vt»el* 
d^e§  bie  entfianbene  Säure  abjtumpft. 

£)ie  auS  ber  äßeichfüpe  in  bie  ©cf)(agfüpe  über^ 
gezogene  glüffigfett  wirb  mitteljl  etneS  £luirl8  burd) 
einanber  gerührt,  welker  au3  einem  aufrecht  jM;ens 
ben  Saume  befielt,  in  beffen  untern  £f)eil  £luer; 
ftüdfe  Don  fejlem  $o(je  eingetaffen  finb  unb  ber  am 
obern  Sfoeil  einen  SErtebfiocf  hat,  ber  in  ein  9fab 
eingreift,  ba3  burch  ein  $ferb  in  Bewegung  ge^ 
fefct  wirb. 

£>iefe  ^Bewegung  bient  jur  33erhütung  ber  fau* 
Iigen  ©äljrung  unb  jur  SBeforberung  ber  Serbin* 
bung  be§  gdrbejlop  mit  bem  ©auerjloff.  ßrflerer 
Reibet  fich  in  purpurfarbenen  glocfen  au$,  welche 
anfangt  leidet  ftnb,  bann  aber  fid)  immer  mehr  Der* 
bieten.  Sie  Purpurfarbe,  welche  ber  SSobenfa^  an* 
nimmt,  ift  ber  (i^erpe  S3ewei3  be3  guten  SrfolgS 
ber  Operation» 

9?achbem  man  bie  au§gefcf)icbene  ©ubftanj  mu 
gefähr  jwet  ©tunben  ftch  hat  fegen  laffen,  laßt  man 
ft'e  in  bie  britte  Äufe  ab,  welche  ba$  Seu feigen 
ober  bie  ©e^füpe  genannt  wirb*  Sn  biefer  laßt 
man  ben  SSobenfafc  ftch  abfeheiben.  Sann  jieljt  man 
bie  barüberjlehenbe  glüffigfeit  burdE)  jwei  über  ein; 
anber  angebrachte  $äl;ne  ab.  2)er  SBobenfafe  wirb 
nun  jum  Abtropfen  auSgefd&opft  unb  im  ©chatten 
getroefnet. 

SBenn  man  ben  Sßaib  auf  ähnliche  SBeife  be* 
hanbelt,  fo  fann  man  ebenfalls  einen  guten  Snbig 
barauS  ermatten.  Seboch  ijl  bie  Quantität  beffelben 
nic&t  betrddE)tlidj) :  benn  100  $funb  be3  bejlen  SBaibö 
liefern  hßchftenS  20  ßotf)  gereinigten  Snbig. 

£)er  Znban  ber  Snbigpflanje  unb  bie  SnbexcU 
ttmg  bee>  barau§  ju  gewinnenben  SarbeftoffeS  war 
unbebingt  fchon  ben  2Uten  befannt;  benn  ^tiniuS 
erjagt  (Hist.  nat.  L.  XXXV.  Cap.  6.),  bap  au$ 
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Snbien  ein  garbefioff  Indicum  gebracht  werbe ,  weh 
d)er  aufgelojl  eine  wunberfctyone  garbe  jwifc&en  S5  au  i 
unb  Purpur  gäbe.   tfnbere  Äennjetctyen,  welche  er  ( 
Don  ber  garbe  gibt,  mad)en  e3  flar,  baß  l;ier  nur  t 
ber  Snbigo  gemeint  fepn  fann.  lieber  bie  SÖereitungSs 
art  be3  garbejlop  aber  war  9)liniuS  unrichtig  be; 
richtet.     2fl3  ber  Snbigo  juerft  (in  ber  SKttte  beS  c 
16.  Safyrbunbertö)  au$  Snbien,  über  TCleyanDvJen  (el;e  [ 
nod)  bie  ©traße  be£  33orgebirg§*ber  guten  Hoffnung  t' 
entbecft  war),  in  (guropa  eingeführt  würbe,  |Mten  f 
fid)  ber  2£nwenbung  beffelben  mancherlei  £inberni||e 
in  ben  2Beg,  ja  e3  würben  fogar  Sbifte  publiciit,  : 
welche  ben  ©ebraud)    jenes  garbemateitalS  untere  : 
fagten,  unb  ber  ÜRagijlrat  gu  Dürnberg  Den'bete  fo* 
gar  aüjdt)rltd)  bte  bortigen  gdrber,  feineu  Snbigo  ^u  s 
braueben,    (trji  im  Sal)r  1757  haben  bie  gd.ber  in  ; 
granfreid)  eö  batyin  gebracht,  ben  Snbigo  uneinge*  ; 
fc&ränft  brausen  ju  bürfen. 

2)er  Snbigo   wirb  gegenwärtig  in   folgenben  i 
ßdnbern  gebaut:  Sn  ber  ^)rd|tbentfcbaft  Bengalen  i 
unb  ben  t>on  berfelben  abhängigen  spromnjen  üom  3; 
SOjien  bis  jum  30ften  ©rabe  norblid)er  SBreite;  in  j 
ber  $Promn$  SinneoeÜt,  im  ©ouoernement  uon  2Ra*  I 
braS,  auf  Sat>a,  auf  SKanitta  ober  2ucon,  ber  gröf*  1 
ten  ber  ^btttipinen,  ferner  in  ©uatimala,  ßarracaS 
unb  in  SKtttelamertfa.     ^Bengalen  aber  bleibt  für 
tiefe  Sßaare  ber  $auptmarft,  unb  bie  an  ben  anbern 
genannten  £)rten  hervorgebrachte  Quantität  iji  bage; 
gen  im  33erhdltniß  nur  gering.     2£uc^  in  6l)inaf 
Sapan  unb  2fegppten  wirb  Snbigo  gewonnen.  £>er 
befte  unb  meijie  Snbigo  wirb  in  bem  Delta,  welches 
bie  SRunbungen  beö  ©angeS  bilben,  erbaut;  boeft  i 
bauert  bie  ^flanje  bafelbfl  nur  ein  Satyr,  ba  fte 
burch  bie  Ueberfc&wemmungen  jerjiort  wirb.   Sn  ben 
l)6l)er  gelegenen  ^Protnnjen  wirb  hingegen  bie  sppanje 
jährlich  jweimal  abgeerntet,    ©ic  ©üte  be3  Snbigo 
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xüi)xt  t>on  fernem  9Tetc^tI)um  an  garbejioff  f)er,  unb 
wenn  aud)  S3oben  unb  Ältma  nicf)t  ganj  ofyne 
ßinfluß  auf  ben  ßljarafter  ber  garbe  ftnb ,  fo  fyängt 
bod)  bie  ©üte  berfelben  großenteils  t>on  bem  gieiß 
unb  ber  (Sorgfalt  ab,  mit  welchen  man  bei  ber  S8es 
reitung  beS  Snbigo  ju  SBerfe  gegangen  ifL  £)a()er 
rüfyrt  bie  SSerfcfyiebenfyeit  ber  im  £anbel  oorfommens 
ben  ©orten,  beren  Äenntniß  bem  gdrber  fet)r  nüfclid) 
t|i.  2Bir  wollen  bafyer  bie  S3efd)affenl)ett  ber  dor* 
juglid&fien  berfelben  angeben. 

©er  beffe  unb  fd)6nj!e  üon  allen  tji  ber  ©ua^ 
timala-Snbigo,  ber  auS  üfteufpanien  ju  unS  ge* 
bracht  wirb;  unb  bie  bejie  ©orte  bejjelben  ift  ber 
fogenannte  gtore^Snbig.     @r  t>at  feine  SJtnbe 
unb  ein  fefyr  lebhaftes  33lau,  im  Snnern  fowobl,  wie 
auf  ber  £berfldd)e,    Qx  bejleljt  in  Keinen  ©tütfen 
unb  ifi  Diel  leichter,  als  baS  SBafier.     2(uper  bem 
Slore^Snbig  l;aben  wir  nod)  ben  ©obre^Snfcigo,  ber 
in  biet  Älaffen,  beften,  guten  unb  orbindren  jerfdllt, 
fefcon  blau,  aber  etwaS  fd)werer  iji,  ben  ©aliente^ 
unb  ben  (Sorte^Snbigo,  ber  ebenfalls  in  brei  ©orten 
ber  ©üte  nad)  jerfdllt  unb  bei  bebeutenb  matterer 
garbe  ein  nod)  größeres  fpeciftfdbeS  ©ewid)t  befifct. 
©iefe  Snbigo'S  t>erl;alten  ftd)  an  «Qualität  ungefähr 
wie  5  ju  7  ju  10.     (Sine  ben  glore  übertreffenbe, 
aber  feltener  üorfommenbe  ©orte  wirb  aud)  St  ff  et 
genannt.    £)en  ßarraca&Snbigo  nennt  man  aud) 
Itigua^ra. 

9?ad)  biefem  Fommt  ber  Snbigo  üon  Domingo, 
tton  welchem  eS  jwei  ©orten  gibt,  ben  blauen 
unb  ben  fupfrtgen.  ©er  erffe  unterfd)eibet  ftd^> 
fcon  bem  ©uatimala^Snbigo  baburd),  baß  fein  SBlau 
weniger  rein  tji,  fonbern  ftd)  ein  wenig  in  baS  Äafias 
ntenbraune  jiel)t.  2)ie  ©tücfen  ftnb  großer,  mit  ei- 
ner Siinbe  bebeeft,  bie  ein  mefyr  fd)ieferfarbigeS  S3lau 
I;at,  als  baS  Snnere  unb  etwas  fejter.   (Sr  iji  ieber* 
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gelt  wl  leichter,  als  ba§  SBajfer.   ©er  jwette  jeigt 
auf  feinem  33rud)e  eine  fupferrotfce  garbe.     ©a$  i 
S3lau  fetner  Siinbe  tji  no$  fd&teferfarbiger ,  als  an  I 
bem  erften.   ©r  iß  nocf)  fefier  al§  ber  erjlere,  unb  I 
föwerer,  atf  baS  Sßaffer* 

Srotfd^en  bem  blauen  unb  bem  fupfrigen  wir* 
ben  auf  Domingo  nocfc  jwei  ©orten  Snbigo  bereitet, 
welche  tnefyr  ober  weniger  bie  @tgenfcf)aften  ber  jwei 
£auptforten  t&eifen,  ber  triolete  unb  ber  tau; 
ben&älftge.  S3ctbe  übertreffen  an  ©üte  ben  tupf* 
rtgen.  ©er  molete  bat  ein  wenig  mefor  gejiigfeif, 
al§  ber  blaue,  ©er  Sauben&alS  jiellt  auf  feinem 
S3rucf)e  ein  ©emifd)  mehrerer  Farben  bar.  ©eine  • 
#auptfarbe  tji  ein  in  Purpur  fpielenbe§  33iolet. 
©er  fdjieferfarbige  unb  ber  matte  weiß 
punftirte  Snbigo  werben  auf  ber  Snfel  felbji  we; 
nig  geartet. 

Sn  bem  brttten  SJange  ber  Snbigoforten  jietyt 
ber  t>on  Carolina,  welcher  foroobl  inwenbig  al3  > 
auSwenbig  ein  feljr  fd)ieferfarbige$  Stau  l;at. 

2(nbere  Sorten  oon  Snbigo  liefern  SDft-  unb 
SBejftnbten,  bie  nad)  ben  Srten  tf)rer  ^Bereitung  be^  : 
nannt  werben,  bergleicfjen  ftnb  ber  Sat>a^,  bec 
©atqueffcs;  ber  Samaifa*,  ber  bengaltfd)e, 
ber  ©uabeloupe^Snbigo  unb  anbere.  ©er  befte 
bengalifd)e  Snbigo  ndbert  ftd&  bem  ©uatimala;  ber 
geringere  tji  bem  6raftlifcf)en  gleich  SSÄanila -Sn * 
bigo  fommt  bem  geringem  bengalifd&en  gleicfc.  Saoas 
Snbigo  tji  eine  twjüglid&e  ©orte»  Sföan  unter- 
fd&eibet  benfelben  nad)  ber  Tlbnatywt  ber  Qualität  in 
Saüa^Sacatra ,  5a*>a*ßtyeribon,  3at>a*3oana  unb 
Sappara^Snbigo;  ber  le^terc  tji  ber  gertngjie,  1 

©ie  verriebenen,  im  £>anbel  üoriommenben 
©orten  öon  SBengalers  Snbigo  erfd&etnen  bort  unter 
ben  folgenben  tarnen:  gein  blau,  orbindr  blau, 
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purpur  unb  t>iolet,  fein  üiofet,  orbindrmtftel  üiolef, 
fein  ütolet  unb  gefeuert,  gut  unb  fein  gefeuert,  mit* 
tel  unb  wenig  gefeuert,  fcfcieferfaibig. 

25ie  Snbigforten  au§  0Jeufpanien  finb  bie  cutjt* 
gen,  bie  baS  leb^aftefle  unb  lauterjie  33(au  geben» 
£5ie  auö  anbern  ßdnbern,  *>ornef)mlt<3)  bie  \>on  £)o; 
mingo,  wenbet  man  nur  jtt  bem  bunfeln  Sälau  am 

2>r  Snbig  wirb  oft  mit  Zfyon,  Salt.,  gefloße* 
nem  ©Riefet  unb  anbern  Singen  t>evfdlfd&t.  5)iefe 
Ärt  von  33erfdtf$ung  ijt  leidet  ju  entbetfen.  2ßenn 
man  einen  folgen  Snbig  auf  einem  GnfenbledK,  mU 
d)e§  nicf)t  ganj  bis  jum  JRot&glä&en  ertyi&t  i\t,  ber 
SBirFung  beS  geuerS  ausfegt,  fo  verbrennt  ber  Snbig 
ju  2(fdE)e,  unb  bie  erbigen  ©ubfianjen  bleiben  jurücf, 
sueb  bleiben  biefelben  in  uerbunnter  ©cfywefelfdure 
meijienS  unaufgelofh  Q*ben\o  fann  man  fte  burd) 
©efid)t,  ©efüf)l  unb  ben  ©tnd)  leicht  auSmitteln  unb 
\$  \)at  ein  foldjer  Snbigo  ein  größeres  fpeciftfcSjeS 
Sewid)t,  als  ber  gute. 

3un>eilen  wirb  au$  ber  Snbig  mit  brennbaren 
Stoffen,  mit  Stuß,  £arj  unb  berg(eid)en  üermifd)t* 
Der  ©erud)  unb  ber  Siaud),  welche  biefe  im  SSren* 
len  von  ftd£>  geben,  vexxatyen  fogleidf)  it>re  ©egenwart 

£at  man  ben  Snbig  mit  einem  ©ummt  t>er* 
efct  unb  i\)m  babur<$  SefHgFeit  gegeben  (man  nennt 
»te8  jletnen  ober  t>erf  leiben),  [0  fallt  biefer  fefyr 
ewol)nlid)e  ^Betrug  fogleid)  in  bie  2fugen,  wenn 
aan  bie  ©tütfen  entjwei  bricht,  wo  bann  baS  Sn* 
ere  bem  t>erfüf)rertfd)en  2(euj?ern  ntd^t  entfpridjt* 

£>er  Snbig  wirb  fcfjon  in  beiben  Snbien,  befon* 
er§  in  £>jlinbien,  mit  einem  2fuS^uge  ber  §rud&t 
^mbryopteris  gelatinifera  (bort  ©aub  genannt) 
erfdlfdjt*  häufiger  ftnbet  bie  33erfdlfcf)ung  erjl  in 
itropdtfdjen  ©eepld^en  buref)  2£fdbe,  (Srbe,  ©d&iefer* 
\e\)\,  ©anb,  geflammte  Ärcibe,  ©tdrfe,  üieublau, 
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feingejfampfte  blaue  leinene  unb  baumwollene  8ap*  i 
pen  u-  bgl.  flatt. 

Sftacfy  S5erjeltu6  prüft  man  ben  Snbtgo  am  jwecf* 
mdfjtgjien  a)  mit  Gl)lorwaffer,  b)  mit  (Stfen* 
Vitriol,  unb  jwar  folgenbermaafen : 

Gfclorprobe.  9Kan  bringt  eine  befiimmte 
Quantität  Gtylorroafier  in  ein  gldferne§  ©efdß  unb 
gibt  in  Fleinen  2Cntbetlen  üon  einer  abgewogenen 
Portion  fein  geriebenen ,  burd)  bie  9?ebuction  gerei* 
nigten  Snfcigblau  fo  lange  binju,  als  beffen  blaue 
garbe  in  eine  gelbe  umgednbert  wirb;  auf  tiefe  2Beife 
erfahrt  man,  wiewel  baS  G^Iorroaffer  Snbigblau  ju 
jerjloren  vermag.  Wlan  bringt  nun  eben  fo  ml  t)on  i 
bem  ndmlicfyen  ßblorwafier  in  ba§  ©laSgefdß  unb  i 
fefet  in  Fleinen  2fntl;etlen  üon  bem  ju  prftfenben  ab^ 
gewogenen  fein  geriebenen  Snbigo  fo  lange  fyinju, 
bt§  ba3  (Sblorwaffer  barauf  ju  wirFen  aufborte  2Me 
bierju  verbrauchte  Quantität  Snbigo  jeigt  bann,  ba£ 
fkfy  in  berfelben  eine  gleiche  Spenge  Snbigblau  befanb,. 
als  erforberlid)  war,  um  bei  ber  erflen  $robe  ba$ 
6f)lor  wegjunebmen^ 

£>iefe  Prüfung  gibt  immer  ein  fcfyeinbar  beffereä 
SJefultat,  aU  e§  in  ber  £bat  ijt,  inbem  ndmlid)  ba* 
bei  fowobl  ber  ^Pflanjenleim ,  al3  ba§  Snbigrotb  unt: 
Snbigbraun  auf  ba§  Gf)lor  wirfen;  inbeffen  ijt  biefei 
SBirFung  unbebeutenb  unb  Fann  überfein  werben, 
©rohere  gebier  begebt  man  leid&t  baburd),  baf  mar  : 
julefct  ju  Diel  jufefct, 

SOZan  muß  jebod)  jebeSmal  bie  tterglei^enbr 
$robe  mit  bem  reinen  Snbigblau  machen,  weil  bei  \ 
Gblorgebalt  be§  ßblorwafferS  SSerdnberungen  unterdt 
worfen  ifi;  unb  um  ftcfc  wegen  Änwenbung  ju  Flei-  ! 
Her  groben  niebt  ju  irren,  Fann  man  bie  $>robe  mi1{( 
bem  unreinen  Snbigo  mit  einem  fünf*  bi§  je^nmalE 
größeren  Sßolumen  Gtylorroaffer,  al§  man  bei  bem  fle-j  • 
reinigten  Snbigo  nimmt,  anpeilen. 


28eil  e$  für  9)fan#e  föwtertfl  fepn  bürfte,  ff$ 
gereinigtes  Snbigblau  ju  oerfc^affen,  fo  fonnte  man 
roo&l  aud)  oon  bem  fcfyon  geprüften  Snbigo  ju  fer* 
neren  wrgletc&enben  groben  aufbewahren  unb  ben* 
felben  /  anjfatt  be§  reinen  SnbigblauS,  babei  in  2Cn« 
uenbung  bringen. 

S3i tri ot prüfung.    Wlan  reibt  ben  Snbigo 
ju  feinem  ?>ult>er  unb  wagt  ein  £luentd)en  baoon 
xb.   3«gleid)  wagt  man  ein  £luentd)en  gan$  reinen 
m§  9)?ufcbelfcf)alen  ober  weißem  9J?armor  gebrannt 
en  ÄalE  ab.   hierauf  bringt  man  in  ein  grabuirteS 
SlaSgefdß  ein  bis  jwei  9)funb  SBaffer;   mit  einem 
Jbeile  biefeS  SBafferS  lofcftt  man  ben  Sttiit  ju 
;)rat;  mit  einem  Steife  reibt  man  ben  Snbigo  ganj 
ein  ab  unb  mit  bem  übrigen  SBaffer  fpült  man  ben 
Reibpein  unb  ben  ?dufer  forgfdltig  ab.   9fun  bringt 
nan  baS  ©an je  mit  33orfuf)t,  bamit  ntcfeta  verloren 
Ijefjt,  ür  eine  §lafd)e,  (entere  in  ein  ©efdß  mit  fjei* 
lern  Sßaffer,  wo  man  fte  mehrere  ©tunben  lang  bei 
»0°  bi6  90°  6.  in  £>ige|iion  erfjdlt.    S3ei  biefer 
i)igejlion  üerbinbet  ftcf)  bie  ÄalFerbe  mit  bem  3n* 
igbraun,  unb  ber  blaue  garbefloff  wirb  frei.  9ZdcbjI* 
em  fegt  man  etwas  feingeriebenen  fupferfreien  (£'u 
mmtrtol  ju,  üerforft  bie  glafc^e,  fd&üttelt  fte  wofjl 
m  unb  laßt  fte  im  SBafferbabe  erFalten*   Sie  Sttajje 
at  ficö  alSbann  gefegt;  man  jte&t  nun  bie  Kart 
;lüfftgfeit  mit  bem  $eber  ab,  laßt  fte  in  baS  gras 
uirte  ©laS  bis  ju  einem  gereiften  SRaafe  fließen  unb 
en  aufgelösten  garbefioff  ftd)  ojrpbiren.     SSftan  fegt 
Saljfdure  ju,  um  bie  Äalferbe  aufgelofl  $u  erhalten 
nb  bie  Station  ju  befdjleunigen.     Sftad&bem  bie 
[lüfftgfeit  ftd)  ge!ldrt  \)at,  wirb  fte  auf  einem  gewo* 
enen  Sittrum  ftltrirt,  ber  9lieberfd)lag  aufgenommen, 
)oburd)  man  nad)  bem  2(uSwafd)en  unb  Srocfnen 
:  ei  100°  <L  bie  SKenge   beS  SnbigblauS  erhalt 
)atte  man  jur  $robe  200  Steile  SBaffer  genommen 

18  * 
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unb  nun  ju  ber  Station  j.  S3.  50  Steile  abge^ 
jogen,  bie  10  ©ran  Snbigblau  gaben,  fo  enthielt  bie 
angeroenbeie  $Probe  Snbigo  40  ©ran  bat>on,  SMefe 
3>robe  iji  weit  jiwerläffiger,  als  bie  erjlere  unb  gibt 
immer  ein  etwaö  unvorteilhafteres  Siefultat,  als  ti 
xcixtliä)  ifi/  weil  eine  f  leine  Spenge  rebucirten  Snbi* 
go'S  vom  Äalf  (Don  bem  ein  f  leinet  Ueberfd&up  bei 
fcpn  muß)  junicfgebalten  wirb.  . 

2)em  äußern  2fafebn  nach  foll  ein  guter  Snbigc 

a)  fo  leicht  fc\>n,  baß  er  auf  bem  Sßaffer  fe&wimmt: 

b)  im  Bruche  nicht  forntg,  fonbern  egal  moletblait 
fet>n  unb,  wenn  man  ihn  mit  bem  Singernagel  reibt! 
einen  fronen  moletblauen  ©lanj  annehmen;  c)  fid^ 
leicht  jerbrechen  Iaffen ;  d)  ftc&  in  4  Steilen  rauchen^ 
ber  concentrirter  ©c&roefelfäure  auflofen;  e)  unb  iir 
falten  SBaffer  ftd)  nach  einiger  3eit  jertbeilen,  ohm; 
einen  erbigen  ober  fanbigen  ©a£  ;u  bilben. 

S5ei  ben  SSerfud^en,  welche  SSerjeliuS  angejMll 
hat,  um  bie  näheren  S3ejfanbtheile  beS  Snbigo,  \vul 
er  im  £>anbel  fcorfommt,  fennen  ju  lernen,  f)at  berl 
felbe  barin  4  befonbere  ©toffe  t>on  characteri|lifcher|: 
Cngenfd&aften  aufgefunben  unt>  Dermuthet  noch  einigt; 
anbete,  jeboch  in  geringer  Spenge,  barin.  l 

Sie  aufgefunbenen  ©toffe  ftnb :  1)  ein  eigenli 
tl)mnltd)er  ©toff,  ber  in  feinem  Verhalten  am  mei!, 
jien  bem  spflanjenleime  gleicht;  2)  ein  brauner  Stoff  :, 
ben  er  Sn  big  braun  nennt;   3)  ein  rotier  ©toff 
ben  er  Snbigroth  nennt;  4)  ber  eigentliche  blam 
garbeftoff,  baS  Snbigblau, 

SSon  biefen  ftnb  bie  brei  erjfen  nicht  ganj  uni: 
loSItch;  in  SBaffer  bei  60°  bigerirt,  erl;dlt  mar! 
eine  gclbgrünc  Slufftgfeit,  welche  einen  febr  geringer  h 
Sfucfjianb  hinterlaßt;  aber  man  fann  ben  Snbigo  mi;|. 
einer  ungemein  großen  2)ienge  äßaffer  auelaugen  |v 
tfym  baß  biefeS  aufhört,  gefärbt  ju  werben. 
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£)er  3n big  leim  wirb  txfydtm,  wenn  man 
iem  geriebenen  Snbigo  mit  einer  burd)  SBafJer  üev- 
könnten  ©dure,  j.  £3.  mit  ©cfywefelfdure,  ©aljfdure 
>ber  (Sfftgfdure  bigerirt,  welche  jugleicfy  einige  kalh 
tnb  Salgjalje  auSjtef)t.  £)aS  Üngelofte  wirb  ein 
Oaar  SM  mit  Sßaffer  auSgefod)t.  Sftan  erhalt  eine 
.  ranbgelbe  2luflofung,  unb  gewobnlid)  wirb  bermeiftc 
«mbigleim  burd)  baS  äßafcfywaffer  ausgesogen,  ba  er< 
weniger  lojf ,  wenn  baS  SBaffer  fetyr  fauer  ijh 
2)aS  Snbigbraun  mad)t  einen  großem  Zt)eil 

•  er  ?D?affc  beS  Snbigo  auS,  all  ber  Snbigleim.  @S 
t  im  Snbigo  bisweilen  mit  Äalferbe,  t>on  ber  eS 
;d)  burd)  ©duren  trennen  laßt,  unb  bisweiten  mit 
:ner  ^Pflanjenfdure  üerbunben.     £)aS  Snbigbraun 

üurb  aufgelojl,  wenn  ber  mit  ©duren  beljanbelte  Sn^ 
i  igo  mit  einer  concentrtrten  Sauge  v>on  Äali  über* 

offen  unb  gelinbe  erf)i£t  wirb.  Sie  9ftaffe  wirb 
i  ugenblicflid)  fdjwarj,   unb  ber  Snbigo  fcfywitlt  in 

:m  Sftaafe,  als  baS  2£lfali  baS  Snbigbraun  aufläft, 

*  t  einem  locferen  Sftagma  auf.  Sie  §lüfftg!eit  gej)t 
ti^wer  burdj  baS  Siltrum  unb  ijt  fo  bunfel,  baß  fte 

ur  in  bünnen  Äanten  gegen  bie  glamme  einer  Äerje 
I  trcf)fd)emenb  i(t.  SBenn  man  ben  auf  bem  giltrum 
l/bliebenen  Snbigo  mit  SBaffer  auSfüßt,  fo  wirb  baS 
nurd)gef)enbe  grün  ober  blaugrün,  gebt  aber  dußerjl 
llingfam  burd).  Sie  Urfc^e  biefer  gdrbung  ijl,  baß 
El rx  Zi)tll  Snbigo  in  einer  t>erbünnten  alfalifd&en 
I  >fung  üon  Snbigbraun  aufgelojl  wirb. 

2(uS  ber  fcfywarjbraunen  alfalifcfyen  2ofung  fallen 
1  duren  einen  fcbwarjbraunen  ober  faji  fd)war$en 
t'»toff  als  eine  üoluminofe  balb  gallertartige  ÜJfajJe. 
Iii  fdjwarje  $arbe  berfelben  rüf>rt  t)on  bem  Snbigo 

au  ber,  welches  mit  berfelben  vereinigt  ift*  JDiefeS  * 
Reibet  man  ab,  inbem  man  ben  gewafdbenen  9tie; 
I  rfd)lag  in  foblenfaurem  ÄmmoHtaf  lofi,  bie  Cofung 
i  ir  Srocfene  wrbunjiet,  barauf  ben  SRütfjianb  in  fe&r 
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wenig  äßaffer  auflSft  unb  ftttrirt,  wobei  baS  Snbig* 
blau  mit  einer  Portion  Snbigbraun  auf  bem  Sittrum 
bleibt,  fidö  aber,  wenn  man  eS  auejuroafchen  Der* 
fudjt,  mit  btaugrüner  garbe  auflöjt,  woburd)  enblid) 
eine  Portion  reineS  Snbtgbtau  ungeloji  jurucfbleibt. 

£>a§  Snbigrotb  wirb  erhalten,  wenn  man 
ben  mit  ©dure  ober  JEffati  bebanbelten  Snbigo  mit: 
Wdpl  von  0,83  Fod>t.  es.ijl  im  2Cifohol  fet>r 
fchwer  löblich,  ja,  fo  lange  biefer  falt  ij},  faft  unloS* 
lieb;  ba^er  ijl  ein  öfteres  Äochen  mit  neuen  Portio* 
nen  2llfot)ol  erforberlich,  wenn  man  ben  Snbigo  ganj. 
bavon  befreien  will.  Ilm  @nbe  wirb  ber  2llfof)ol, 
fiatt  bunfelroth,  hellblau  unb  enthalt  nur  Snbigc 
aufgelojl.  2Me  erhaltenen  ?6fungen  beS  Snbigroths 
in  2£Ifol>oI  beft^en  eine  fo  tief  bunfelrotl)e  garbe,  baf 
jte  faum  burchftcf)tig  fmb. 

©a3  Sn  big  blau,  ber  eigentliche  garbefioff  bei 
Snbigo,  bleibt  nach  ber  SBehanblung  mit  2Ufof)ol  5a 
tiWF,  ijl  aber  bann  noch  nid)t  völlig  rein,  fonberr 
enthalt  ttyeilS  einen  Stücfjlanb  von  ben  ^vorgenannter 
Staffen,  welche  bie  angewanbten  SReagentien  nid) 
bis  auf  bie  legten  Portionen  auSjujteljen  vermochten 
t^cifö  ©anb  unb  Schmufc. 

Um  barauS  ba$  Snbigblau  rein  ju  erhalten 
mifcht  man  baS  Unreine  noch  feu<^t ,  ober  nad)  ben 
StrodPenen,  ju  höchft  jartem  Pulver  jerrieben,  mi 
bem  boppelten  ©ewichte  be§  rohen  Snbigo  an  unge 
löfchtem  Äalfe,  welcher  furj  vor  ber  Sumifchung  ii' 
Äalfhpbrat  verwanbelt  iji.   darauf  bringt  man  bil 
Sttaffe  in  eine  glafdje,  bie  am  SBaffer  obngefdfyr  ba 
150fad)e  ©ewici)t  beö  Snbigo  aufnehmen  fann,  füll 
fie  mit  ftebenbhetpem  SBaffer  unb  fchuttelt  fte  uml 
9?dchftbem  fefet  man  f  vom  ©ewichte  beS  Äalff 
an  fdjwefelfaurem  (Sifenojrpbul  htnju,  welches  in  et 
wenig  fiebenbem  SBaffer  geloji  worben  ijl,  pfropft  bi 
glaf<|e  5U  unb  fchuttelt  fte  gut  um.   £at  fte  einig 
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©tunben  lang  an  einem  warmen  Drte  geffanben,  fo 
wirb  bie  9ttafie  allmdlig  grün,  ba$  @ifenon;bul,  mU 
ty§  t>om  Äalfbpbrat  niebergefcf)lagen  worben  ijt,  ort)- 
oirt  ftcf)  ju  (gtfenojcpb  auf  Äojten  be$  SnbtgblaueS, 
unb  biefeS,  feines  ©auerjfoffeS  jum  Sfyeil  beraubt, 
;serbinbet  ftcf)  mit  bem  Äalfe  ju  einem  im  SBaffer 
ioölid&en  Körper,  wobei  bie  glufftglett  im  Sftaafe  ib* 
m  ßoncentration  eine  cttrongelbe  ober  fogar  branb* 
i)elbe  Sarbe  annimmt;  jfatt  be$  Äalf^brateS  fann 
man  aud)  2fe£falt  ober  2te£natron  bei  biefem  23er* 
Tucbe  anwenben.   Sftacfybem  ftcf)  bie  glüfftgfett  gefldrt 
)at,  nimmt  man  ba3  Älare  mit  einem  £>eber  ab, 
;augt  ben  SRücfflanb  mit  warmen  SBaffer  au§  unb 
ftltrirt  e3  burd)  gliefpapier.   ©obalb  biefe  Sofungen 
>ie  2uft  berübren,  feigen  fte  augenblicflicf)  Snbigblatt 
ib,  ba£  ftcf)  burd)  2fufnabme  üon  ©auerffoff  au§  ber 
ittft  wieber  gebilbet  f)at,  unb  ba3  bie  ©aljbafe,  burd) 
,  ueld^e  e3  aufgelojl  war,  mit  fid)  fallt.   £)abei  nimmt 
w  wenigjlene>  jum  Sbeil  bie  fremben  ©toffe  mit,  bie 
iugleicb  aufgeloft  gewefen  fepn  fonnen.     Sem  fann 
man  aber  juoorfommen,  wenn  man  bie  gelbe  Sofung 
Im  ein  mit  ©aljfdure  gemifd)teS  SBaffer  fallen  lagt, 
;  ael<$e§  bie  gelojten  Stoffe  jurucfbält*    Sie  glüfftg* 
eit  wirb  nun  bis  jur  wolligen  Sjrpbatton  be£  3nbU 
M4  mit  ?uft  gerüttelt  unb  baS  regenerirte  Snbig* 
lau  auf  einem  gtltcr  auSgewafdjen. 

25ie  beSojrpbirenbe  ©ubjbnj  ijl  f)ier  baS  burd) 
en  Äalf  au3  bem  (Stfentntriol  gefällte  @tfenojrt)buI^ 
pbrat,  weld)e§  ftd)  auf  Äoften  beS  SnbtgS  gu  @ifen* 
rpb  ortybirt,  wdbrenb  ber  rebucirte  Snbig  mit  bem 
berfc^üfftgen  Äalf  eine  im  SBaffer  loSlicfye  83erbin* 
ung  bilbete*  UebrigenS  fonnen  üerfd)tebene  anbere 
Corper  al§  be§ojcpbirenbe  ©ubflanjen  gebraust  wer* 
en,  j.  33.  3innon;bull)t)brat  u.  m.  a.;  ftatt  beo 
falfcS  fann  man  ftcfy  aud)  einefl  anbern  2llfaltS  be> 
,  tenen ;  aber  bie  ©egenwart  eineS  OTaliö  ift  buxd); 


28Q 


au§  notl;wenbig,  weil  nur  bie  83erwanbtf$aft  beS 
2llfali  jum  Snbtgweig  eS  ifl,  wa3  ba$  Snbigblau  juc 
©eSojcgbatton  biSponirt 

25aö  auf  biefe  SBeifc  bargefteßte  Snbigbfau  tji 
nid)t  rein  blau,  fonbern  &at  einen  ©tid&  in6  Purpur* 
rotf)e,  tji  gefcbmatf;  unb  geruchlos  unb  ofyne  aUc 
SJeaction  auf  spflanjenfarben*  S3eim  Srfcifeen  an  ber 
Suft  biibet  eS  ?inen  purpurfarbenen  2)ampf,  verbrennt 
bei  fiarfem  geuer  mit  geller  glamme  unb  jlarfem 
Staud)  unb  fcinterldfjt  eine  fcfewiertg,  aber  ot)ne  3?ucf* 
ftanb  üerbrennlid)e  Äo&le.  @rbt£t  man  c8  in  einer 
S?etorte,  fo  fommt  e£  in  unvollkommenen  glujj, 
fublimirt  ftc&  einem  Steile  nacf)  unjerfefct  in  glänzen* 
ben  purpurfarbenen  blättrigen  Ärpjlatten,  wdfyrenb 
ein  anberer  Sbeil  in  rücfftdnbige  Äo^Ic  unb  einen 
braunen  olartigen  Äorper,  ber  vor  unb  auf  ben  t>or* 
bergen  Stetten  be3  ©ubltmateS  verbietet  wirb,  ftd) 
fcerfefct.  2)ur<$  oft  wieberfyolteS  2£bfpü(en  ber  Ärt)* 
jMe  mit  warmem  2ttfobol,  bi§  berfelbe  nic^t  metjr 
gefärbt  wirb,  laßt  fidj  baS  brenjlidbe  Sei  entfernen* 
9ftan  fann  fid)  ju  biefer  (Sublimation  aud)  be£  ro* 
ben  3>nbig3  bebienen ,  bann  fublimirt  ftd)  aber ,  ju* 
gleich  mit  bem  Snbigblau,  etwa§  Snbigrott)  mit  jenen 
ba3  fublimirenbe  Snbigrotb  begleitenben  farblofen 
Ärpjlallen.  SSon  beiben  laßt  ftd)  ba$  fublimirte 
Snbtgblau  bur$  wieberfcolteS  2(us?od)en  mit  2ttfol)ol 
befreien* 

2>ic  Sublimation  beö  rofyen  SnbigS  t)errid)tet 
man  entweber  jwifcf)en  jwei  flauen  Ul;rgldfem  ober 
jwifd)en  jwei  ^(atintiegelbecfeln,  beren  SRitten  t)oty 
jienö  |  Soll  von  einanber  entfernt  ftnb;  man  er&ält I 
nad)  ßrum  18  bis  20  9>rocent  fublimirten  Snbigo, 

Sie  Sublimation  be£  roben  SnbigoS  ifi  baber 
gleichfalls  ein  SRittel,  ben  Snbigo  ton  fremben  SBei* 
mengungen  ju  befreien,  babei  juglei^  baS  einjtfle 
SBittel,  benfelben  frpjlalliftrt  ju  erhalten» 
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2)a§  Snbigblau  tjt  im  SBaffer,  fo  wie  in  allen 
alfalifcfyen  unb  wdfferigen  faurcn  glufftgfeitcn  im* 
loSlidE).  Sn  erstem  2llfe&ol  löft  eS  fid)  in  geringer 
Spenge  mit  fc&ön  blauer  garte  auf,  fallt  aber  beim 
(Srfalten  fafl  ganj  lieber  nieber;  nur  burdE)  SBennitt* 
lung  t>on  Snbigrotf)  tyält  e3  ftd)  aucf)  in  ber  Mite 
geloft-  (Sin  ©emifd)  wn  Zlhtyot  unb  »ttriolöl  löft, 
nad)  ßrum,  ba$  Snbigblau  auf,  ofyne  baffelbe  ju  t>er* 
dnbern.  Seite  unb  flüchtige  SDele  lofen  in  ber 
fef)r  wenig  Snbigblau  auf  unb  laffen  e$  beim  (Srfal* 
ten  wteber  ganj  fallen»  SEBdffertgeS  Sl;lor  jcrjiört  bie 
garbe  augenbltcflicf)  burd^  tlcberfülmmg  in  JRoftgelb* 
Sob  wirft  auf  naffem  SBege  nidbt  auf  Snbigblau, 
jerfe^t  aber  baffelbe,  wenn  eS  bamit  troefen  gemengt 
unb  erljifet  wirb,  ©alpeterfdure  jerjlort  ba§  Snbig* 
blau  augenblicflic^)  unter  ©ntwicfelung  Don  SBdvmc 
unb  Stiftung  einer  Spenge  üon  *Probuften. 

25ie  einjigen  wahren  2Cuf (ö fungSmittel  be$  Sn* 
btgblauS  ftnb  :  1)  bie  2(lfalien  mit  3ufa£  fcon  beS* 
orpbirenben  ©ubjlanjen ;  2)  ba3  SJitrtolöl.  Sn  bei* 
ben  galten  wirb  jebodb  baS  Snbigblau  tterdnbert  unb 
jwar  in  bem  erjteren  entfärbt  unb  rebucirt,  laßt  ftd) 
aber  aus>  biefem  rebueirten  3u(ianbc  wieber  als  un* 
üerdnberteS  Snbigblau  f>erfieüen ,  wdfyrenb  e§  burd) 
SSitriolol  eine  folcf)e  S3erdnberung  erleibet,  baß  eö 
ntd&t  mtfyi  in  ben  urfprüngltcfyen  ßuftanb  jurücfge* 
fül;rt  werben  fann, 

Snbigweiß  ober  rebuctrteS  Snbigblau. 
(§3  i(l  bereits  bemerft  warben,  wie  ber  buref)  ©atj* 
fdure,  Äali  unb  2ClFo&ol  gereinigte  Snbigo  buref) 
58el)anblung  mit  Äalfypbrat,  (Sifemutriol  unb  SBaffer 
al8  rebucirteS  Snbigblau  in  Äalfroaffrr  gelöji  erhalten 
wirb,  inbem  ft'cf)  ein  9iitberfd)lag  oon  fc&wefelfaurem 
Äalf  unb  (Sifenon;bbpbrat  btlbet.  SDiefe  2luflöfung 
wirb  mittel)*  etneS  £>eber6,  beffan  längerer  ©c&enfel 
bis  auf  ben  SJoben  einer  jweiten  glaf^c  reicht,  tu 
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biefe  t)inetn  abgezogen,  bis  ffe  überlauft,  woburcfy  ba5 
auf  ber  £)berfld$e  ber  glüfftgfett  lieber  erzeugte  3n* 
bigblau  auS  ber  glafd&e  entfernt  wirb»  Sftan  fefct 
jefet  einige  Kröpfen  frifcb  auögefod&ter  concentrirter 
©d^wefelfdure  ober  ©fftgfäure  ju  unb  serfcbließt  fo* 
gleich;  bie  ©dure  oerbinbet  ffdb  mit  bem  Äalf  unb 
fd&eibet  ba§  Snbtgwetß  in  weisen  au§  gldnjenben 
Ärpftallf<$uppen  bejlefyenben  glocfen  ab,  welche  all* 
mdltg  ju  bitteren,  glanjlofen,  weisen,  ftd)  oberfldd)* 
lief)  graugrün  fdrbenben  glocfen  jufammengeben. 
5D?an  jiebt  bann  bie  glüfftgfeit  ab  unb  trafest  ben 
9?ieberfcf)fag  auf  bem  gilter  bei  moglie&ji  abgebalte* 
ner  Suft  mit  auSgefocbtem  unb  in  t>erfd)loffenen 
Staffen  erfaltetem  Sßaffer  fo  lange  au3,  bis  bie 
glüfftgfett  nidjt  mebr  faue?  »eagtrt,  preßt  ben  Biebers 
fcblag  ^wifeben  Fließpapier  unb  troefnet  t$n  im  luft* 
leeren  Sfaum  über  SSitvioloI. 

3)aS  Snbigmeiß  ift  grauweiß  würbe  aber  im 
ganj  reinen  3ujianbe  waf)rfd)einlid£)  DoUfommen  weiß 
fepn;  eS  ijl  etwas  feibeugldnjenb,  gefc^matfloS ,  ge* 
vucfyloS,  obne  3ieaction  auf  gacfmuS,  üerwanbelt  ftd) 
an  ber  ßuft,  unb  in  S5erül)rung  mit  tterfd£)tebenen 
fauerjioffbaltigen  S3erbinbungen  burd)  2(ufnaJ)me  tton 
©auerjioff  in  Snbigblau;  e«  löji  fid)  weber  im  2Baf« 
fer  nod)  in  folgen  wdfferigen  ©duren,  bie  baffelbe 
niebt  jerfe^en.  Sagegen  üerbinbet  eS  fiel)  mit  ben- 
meijten  ©aljbafen  ju  im  SBaffer  t&eilS  leidet,  tt>etIS 
fd£)tver  loSlidjen,  tbeilS  unloSlidjen  33erbinbungen,  bie 
an  ber  Suft  burd)  tfufnabme  t>on  ©auerjloff  blau 
werben.  £>ie  SSerbinbungen  beS  SnbigweißeS  mit 
Äalt,  Sftatron,  2(mmoniaf  ftnb  im  SBaffer  loSlid);  bie 
falte  Sofung  i|t  rein  gelb,  bie  warme  unb  fefyr  con* 
centrirte  branbgelb*  ßntbdlt  bie  glüfftgfeit  einen  re* 
bucirenben  ©toff,  fo  wirb  ba§  an  ber  ßuft  erzeugte 
unloSlidbe  Snbigblau  burd)  biefen  immer  wieber  rebu* 
cirt  unb  alö  Snbigroeiß  geloji  ©elbp  in  wdfferigen  tot)* 
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lenfauven  Äffafien  (oft  ftd)  baS  Sfnbtgweiß;  aber  bie 
alfalifcbe  9Jeaction  ber  reinen  ober  fofylenfauren  Äffä* 
lien  \Dtrt>  burd)  if)re  33erbinbung  mit  Snbigweig  ni$t 
aufgehoben. 

Wit  Äall  bilbet  ba§  Snbigweiß  eine  mebr  neu* 
trale  im  SSaffer  lo3lid)e  unb  eine  mebr  bafifd)e  fajl 
unlöelicfye  SSerbinbung,  Severe  Reibet  ftcf>  au$, 
wenn  man  bie  elftere  mit  Äalffypbrat  bigerirt  ober 
wenn  man  Snbig  mit  SBafJer,  ßifenoitriol  unb  über* 
f  ü  f  f  t  g  e  m  Äa(6  bigerirt;  ber  niebergefaüene  ©pp§ 
unb  baS  (Sifenorpbbpbrat  Iaffen  ft#,  al3  im  SBaffer 
leidster  fuepenbirbar,  t>on  bem  Äalfinbigweiß  ab* 
fcbldmmen.  Siefen  ijl  citronengelb,  nur  febr  wenig 
im  SBaffer  loöltd)  unb  färbt  fi<$  an  ber  2uft  erft  grün, 
bann  fyeüblau.  @3  ergibt  fid)  ^terau^  bie  sJtotfywen* 
bigfeit,  einen  Ueberfc&uß  üon  Äalf  forgfdltig  ju  üer* 
meiben ,  wenn  man  bei  ber  33ef)anblung  be§  Snbig§ 
mit  (Sifenmtriol,  ÄalE  unb  SBaffer  bas  Snbigweiß  m 
aeloliem  ßuflaube  erhalten  will,  wie  biefeS  beim 
Farben  mit  Snbtgo  immer  ber  gafl  ijf. 

Ueber  bie  bejiimmte  2(rt,  wie  ba§  Snbigweiß 
buvd)  Ttufnabme  t)on  ©auerftoff  in  Snbigblau  üer* 
wanbelt  wirb,  fyaben  ftd)  bie  ßbemifer  nod)  nid)t  ju 
einerlei  Meinung  vereinigt,  üftad)  äSerjeltuS  unb 
fiiebig  befielt  biefe  Umwanblung  blo§  in  einer  SDrt)* 
bation  beS  3nbigweiße3,  fo  baß  biefeS  al§  ba£  9fa* 
bical  be3  SnbigblaueS  ju  betrachten  wäre,  wie  ber 
©d)wefe(  ba3  9?abicat  ber  ©cfywefelfdure  tjpt. 

2)6bereiner  unb  ß^et>reul  bagegen  betrachten  ba§ 
Sntigweiß  als  eine  S3erbinbung  Don  Snbigblau  mitSSaf* 
fejjbff,  bae>  beißt. aB  eine  Snbigblauwajferjiojffdure» 
Sn  biefem  $aik  würbe  bafjer  baburd) ,  baß  ber 
©auerjjoff  ber  &uft  ben  SBafferftoff  be3  SnbtgweißeS 
^u  SBaffer  orpbirte,  biefeS  ju  Snbigbfau  werben,  unb 
Snbigblau  würbe  j.  33.  burdb  (Stfenoitriol,  Äalfbpbrat 
unb  SBaffer  babutcfy  ju  Sntigweiß  rebucirt  werben, 
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bag  vermöge  einer  3erfefeung  beS  SBafferS  ber  5Baf* 
ferftoff  be3  gelteren  ftd)  mit  bem  Snbigblau  ju  Sn* 
bigblauwafferftofffdure  ober  Snbigweiß  »erbdnbe,  rod&* 
reno  ber  ©auerjioff  be§  äBajJerS  baö  gifenorpbul  ju 
jDjnpb  orpbirte. 

2Beld)e  t>on  biefen  beiben  Änfid^ten  bie  'richtige 
fty,  tyat  bis  fefct  burd)  bie  2lnatyfe,  bie  überhaupt 
wegen  ber  Unmöglichkeit,  ein  abfolut  reines  Sn* 
bigweiß  ju  erhalten,  ^oc^ft  fc&wierig  ijl,  nicf)t  ent* 
febieben  werben  fonnen,  aud)  ftnb  bie  Angaben  über 
bie  9Äenge  üon  ©auerjioff,  weldje  baS  Snbtgwcip 
bei  feiner  33erwanblung  in  Snbigblau  aufnimmt,  fet)r 
öerfd&ieben,  9?ad)  BerjeltuS  nehmen  100  Steile 
Snbigweiß  4,86  Steile  ©auerjioff  auf,  um  ftd)  in 
Snbigblau  ju  üerwanbeln*  fiiebig  bagegen  fanb,  baß 
100  Steile  bei  80°  SR,  getrocfneteS  Snbigweiß  11,2 
Steile  ©auerjloffgaS  abforbtren,  um  Snbigblau  ju 
bilben. 

9?ac^  ©umaS  befielt  ba§  Snbigblau  au§ : 

Äoblenfloff  ,73 

SBaffertloff  ......  4 

©titfjloff    ......  10,8 

©auerjioff  .   •   •   .   .  *_12'* 

100,0 

2Cuflo§li$e§  Snbigblau*  2(u<^  mit  S3ts 
triolol  laßt  ftd)  ba§  Snbigblau  auflofen,  jebod)  erlei* 
bet  e3  babei  eine  S3erdnberung.  SBenn  gereinigtes 
Snbigblau  mit  raucfyenber  ©djwefelfdure  übergoffen 
wirb,  fo  fcerbinbet  e3  ftd)  unter  (Sntwidelung  Don 
SBdrme  raf<$  mit  berfelben*  Sie  Spenge  ber  ©d)we* 
felfdure,  welche  jur  2£uflofung  erforberlid)  ijl,  fydngt 
t>on  ber  Soncentration  berfelben  unb  t)on  ber  Semper 
ratur  ab*  ©d)wefelfdure,  mit  ber  #dlfte  tfcreS  ©e* 
wic^teö  SBafjer  üerbünnt,  löjl  ba§  Snbigblau  nid)t, 
bie  raudjenbe  ©d&wefelfdure  bagegen  I6pt  eS  um 
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fo  me&r  t  je  reifer  fte  an  wafierfreier  ©dure 
tjt.  2)ie  englifd)e  ©cfywefelfdure  16(1  ba§  3n* 
bigblau  nur,  wenn  fie  f)6d)jl  concentrirt  ijt,  unb 
felb-fi  bann  braucht  man  fafi  l^mal  fo  v>tel,  als  t>on 
ber  raucfyenben  ©dure*  Sie  gebilbete  ?ofung  befielt 
nun  aus  1)  einer  SBerbinbung  beS  Iö^Itd>en  Snbig« 
blaueä  mit  ©<#wefelfdure ;  2)  einer  23erbtnbung  befjel* 
ben  mit  Unterfcfywefelfdure,  unb  3)  einer  Söerbinbung 
beS  SmbigblaueS  in  einer  eigentfjumlid&en  Umdnberung, 
bie  iöerjeliuS  Snbigpurput  nennt,  mit  ©cfcwefel* 
fdure,  inSgefammt  aufgeloft  in  einem  Ueberfcfyuffe  ber 
jugefefcten  ©cfywefelfdure,  Sie  33erbinbung  beS 
blauen  garbejtoffeS  mit  biefen  ©duren  nennt  33er* 
jeliuS  3nbigblau*©cf)wefelf  gure  unb  Snbig* 
blau;ttnterf$wefetfdure. 

Sie  relativen  Stengen ,  in  welchen  biefe  33e; 
jfanbtfyeile  ber  fauern  2(ufl6fung  gebilbet  werben,  finb 
DerdnberlidE)*  3e  raudf)enber  bie  ©dure  ift,  befto  gro* 
£er  ijf  baS  33erf)dltniß,  in  weld&em  bie  blaue  Unter* 
fdjwefelfdure  gegen  bie  blaue  ©d)wefelfdure  gebilbet 
wirb»  (§nglifd)e  ©cfjwefelfdure  gibt  mel)r  blaue 
©cfywefelfdure,  als  bie  9?oibf)dufer;  bagegen  laßt, 
wenn  man  bie  ßofungen  beiber  in  SBaffer  ftltvirt, 
bie  9?orbl)dufer  feiten  einen  Slucffianb  auf  bem  §iU 
trum,  wdl;renb  bie  englifd&e  gewof)nlidE)  Snbigpurpur 

Die  blauen  ©duren  pflegt  man  auf  folgenbe 
SBeife  abjufc^eiben :  bie  blaue  ßofung  wirb  ndmlid) 
mit  bem  SO  bis  40fad)en  S3olumen  reinem  SBaffer 
uerbünnt  unb  filtrirt,  bann  in  gelinber  Södrme  mit 
SSBolle  bigerirt,  bie  twoox  mit  ©eife  unb  bann  mit 
SBajJer,  welches  1  ^Procent  fol)tenfaureS  9?atron  ent* 
tydt,  gewafd&en  worben  ift,  um  fie  uon  allen  Unreif 
nigfeiten  ju  befreien*  9iad)bem  alles  HlUÜ  aus  bem* 
felben  auSgefpult  worben  i(t,  gibt  man  bie  SBolle  tu 
bie  blaue  SlüfftgFeit;  fie  fcerbmbet  fid^  allmdlig  mit 
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ben  bciben  blauen  ©duren  unb  färbt  ftc&  tief  bunfel« 
blau.  Sie  feerauSgenommene  2Boüe  laßt  man  abtro« 
pfm  unb  bigerirt  in  bem  garbenbabe  neue  SBoIIe  fo 
lange,  Bt8  e3  nicfetä  mefer  üon  feiner  garbe  verliert. 
2(lsbann  bleibt  in  biefem  bie  freie  ©cfewefelfdure 
jurüdf. 

Sie  blaue  SSSoKc  wirb  feterauf  fo  lange  mit  ret« 
nem  SBaffer  gewafdben,  bi§  lefetereö  ntefet  mefer  fauer 
wirb,  feterauf  auSgebröcft  unb  mit  SBaffer  bigerirt, 
welkem  ein  wenig  fofelenfaureS  Xmmoniaf  jugefefet 
worben  tfh  Sie  blauen  ©duren  Derlaffen  bann  bie 
SBotte,  um  ftefe  mit  bem  2Cmmomaf  5U  üerbinben, 
unb  bie  glüfftgfeit  färbt  ftd)  tief  bunfelblau.  Sampft 
man  nun  bie  blaue  glüfftgfeit  bei  48°  9i.  jur  Srorfne 
ab  unb  übergießt  fte  aisbann  mit  2ttfofeoi  Don  0,83 
fpeeiftfefeem  ©ewiefet  ,  fo  löjl  biefer  ba§  inbigblau*  | 
unterfcfewefelfaure  2(mmoniaf  auf  unb  laßt  baS  ent* 
fprecfeenbe  blaue  fcfewefelfaure  ©al^  ungeloft  jurücf. 

©eltner  wirb  ber  Snbigo  allein,  feduftger  in  83er* 
binbung  mit  SSSaib  angewenbet. 

3wetter  2£rtiPcI- 
SSom  SSaib. 

35er  SBaib  ijl  eine  ^flanje,^  welche  im  ©roßen 
in  ßangueboc,  in  ber  $rot>ence,  in  Salabrien  unb  in 
Sfeüvingen  gebaut  wirb.  Sn  granfreiefc  unb  Stalten 
fedlt  man,  wenn  ba§  SBetter  warm  i(i,  gen>6fenltc§ 
in  einem  Safere  ttier  (Srnten.  ©ogleicfe  naefe  bem 
(Sinfammetn  bringt  man  bie  S5(dtter,  wenn  fte  ein 
wenig  abgeweift  ft'nb,  auf  eine  Sftüfele,  um  fte  in 
einen  Steig  ju  twwanbeln.  Siefen  Seig  burefefnetet 
man  mit  Süßen  unb  £dnben  unb  formt  ifen  in  Älum« 
pem  SBefommt  bie  fcfewdrjlicfee  9iinbe,  womit  ftd) 
biefe  überjiefeen,  JRiffe,  fo  bürdetet  man  ben  &eig 
t)on  neuem,  formt  ifen  abermals  unb  laßt  ifen  10  bi§ 
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15  Sage  gdf)ren.  £)ann  öffnet  man  bie  Älumpcn, 
gerreibt  ben  SBaib  jvotfc^en  ben  £dnben,  formt  tyn 
mit  fyoljernen  gormen  in  eirunbe  Sailen  unb  laßt 
xl)n  auStrocfnen,  ©in  d^nltc^eä  23erfa^ren  befolgt  man 
in  Stjüringen. 

£)er  im  $anbel  üorfommenbe  erlernt  in  ganj 
bürren,  t>on  außen  \t>et^ltc^en/  barten  Sailen  ober 
weiter  zugerichtet  in  fleinen  mit  ©Gimmel  überjoge* 
nen  Älümpcfyen,  bie  auf  bem  33rud)  ins  ©d&warje 
fallen,  naß  gerieben  baS  Rapier  blau  ober  fctywarj* 
grün  färben  unb  in  ber  Äüpe  t)iel  bunfelblauen  ©cfyaum 
(SBaibblume)  auswerfen  muffen,  ©uter  SBaib  fann 
bis  10  3at)t  alt  werben  unb  gewinnt  an©üte,  weS* 
fjalb  ber  alte  bem  frifcf)en  Dorgejogen  wirb.  3e  fdE)we* 
rer  ber  SBaib  bei  gleichem  SJaumgefyalt  tft,  befio  beffer 
iji  er.  ©er  franjoftTdje  yafttl,  fcon  ben  mer  erjlen 
Sammlungen,  gibt  eine  fef)r  bunfelblaue,  fajt  fd)wdrj* 
licfye  garbe  unb  fann  über  10  3af)re  liegen;  ber  oon 
ßangueboc  ober  Souloufe  ift  ber  bejie,  wirb  jeboef) 
t)on  bem  au§  ber  gabrif  bei  ©otfya  an  garbefraft 
unb  £)auer  übertroffen.  S3ei  legerem  fann  man  nod) 
überbieS  ber  9)otafd)c  unb  §drberrotl)e  entbehren.  (£r 
wirft  mel  gelinber,  als  jeber  anbere  beutföe  SBaib  in 
ber  Äüpe  unb  wirb  beSwegen  üiel  fidlerer  unb  üor* 
tbeilljafter  jum  gdrben  angewanbt.  Unter  ben  Z\)ü- 
ringer  SBaibforten  ift  ber  ßangenfaljer  ber  bejte. 

SSerfdlfd^t  wirb  ber  2Baib  f)duftg  in  granfreidE) 
mit  9ttaroud)in  (SBaib  t>on  ber  5ten  unb  6ten  ©amm* 
lung),  in  £)eutfd)lanb  mit  ÄomptS;  SBaib  (SBaib  Don 
ber  ßten  (Srnte)  ober  mit  SBaibmutter  (wilbe  dlatyU 
fciole).  9)?an  erfennt  biefe  gdlfc&ungen  burefy  ba§ 
fd&warjgrüne  2Cnfe^en  unb  burd)  bie  f$wad)e  graue 
Sarbe  auf  bem  Rapier. 

@t)e  man  üon  bem  SBaib  in  ber  gdrberei  ©e* 
braud)  mad)t,  weidet  man  tyn  einige  3cit  in  SBaf* 
fer  ein. 
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2ßie  in  mehreren  gdrbcrcten  be§  mittagigen  granf; 
reidf)S  tote  (Srfaferung  beriefen  bat,  fo  i(i  e$  weit  for* 
tljeil&after,  wenn  man  eines  2Baib3  bebient,  weit 
d)er  nid)t  gegoren  l;at,  fonbern  in  SBlättern  troefen 
geworben  ijh  SDie  mit  ungegobrenem  SBaib  ange* 
tfellten  Äüpen  finb  leichter  ju  regieren  unb  ben  Äranf* 
Reiten  nicht  unterworfen,  üon  welchen  wir  fpdter  fpre« 
c$en  werben, 

£)er  SBaib  enthalt  weit  weniger  fdrbenbe  @ub* 
fianj,  al§  ber  Snbigo  unb  gibt  eine  matte,  aber  fefjr 
fefle  garbe. 

Sie  belfere  ©orte  SBaib,  t>on  welcher  feter  feaupt- 
fdeblid)  bie  9?ebe  war,  füfevt  ben  Manien  ^afiel  (pa- 
stel),  bie  fd£)led)tere,  welche  befonberS  in  ber  Basse 
Normandie  gebaut  wirb,  SBaib  (youede)* 

- 

dritter  Ärttfct 
S3on  t>er  2Cnf!eUung  ber  äüpen  jur  garbmtg  be$  ächten 

i 

Um  dc^te§  S3Iau  ju  färben,  feat  man  bret  t>er* 
fd&iebene  Äüpen,   bie  warme  Äüpe  (SöaibFupe, : 
Söaibinbigfüpe),  bie  Snbtgfüpe  ober  9)otafd)es 
füpe  unb  bie  falte  Äupe  ober  23 1 1 r i o I f üpe* 


85cn  ber  warmen  Äüpe  ober  S&atbt&pe« 

Sur  2fnjMung  biefer  Äüpe  füllt  man  einen  £ef* 
fei  tton  240  SBaffereimern ,  ben  (Simer  ju  24  ?)fuw 
ben  geregnet,  mit  SBajfer  an,  macfyt  e3  foc^enb  unb 
fc^öpft  e§  in  bie  au§  #olj  ober  Äupfer  *)  gefertigte 


♦)  SRan  pflegt  heutiges  £age§  fttpferne  &ufen  an^u* 
wenden ,  t>ie  jwet  guf  tief  in  Die  ©rfce  eingeladen  fmk 
3n  biefer  $bfo  ift  ein  £>fen  o^ne  SSoft  angebracht,  &et 
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Äüpe  t>on  boppeltem  9?aumgebalte ;  fd&fittet  150  g>fb. 
in  SBajJer  erweichten  unb  wol;l  jerfleinten  SBotb  unb 
;  12  *PfD.  jevmal)(enen  unb  mit  wenig  SBaffer  ju  tu 
inem  biefen  S3rei  verriebenen  Snbig  feinem  unb  ru&rt 
'äugteitf)  bei  bem  £ineinf<$ütten  biefe  Sngrebienjen 
burd)  einanber» 

hierauf  (freut  man  auf  bie  £>berfldd£)e  ber  gtöfi 
ftgfeit  6  ?)fb.  guten  $rot>encer  Ärapp,  4  $fb.  an 
ber  fiuft  jerfallenen  Äalf  unb  ungefähr  J  Steffel 
Äfeie,  legt  bann  ben  SDecfel  auf  bie  Äüpe  unb  über 
biefen  eine  flarfe  wollene  Seife  unb  laßt  fte  6  ©tun* 
ben  rufyen. 


Dagu  bepfmmt  ift,  ben  Umfang  De§  Keffers  gu  erwdr* 
men  /  um  baS  58ab  bejldnbig  tu  einer  Temperatur  tton  24° 
bis  28°  gu  erhalten*  3u  Mefem  3we<fe  läßt  man  not* 
fdjjen  fc>en  Södnben  be$  ÄeffelS  «nb  be§  9flauerwerf6,  auf 
welchem  baffelbe  geftü£t  ift,  einen  pflaum  üon  4  3oll,  ber 
mit  einem  (Sdjornftein  in  SSer&inbung  fte^t,  welcher  ficf) 
)em  ©fenlodje  gegenüber  beftnbet.  ättan  forgt  bafür,  baß 
«i  brei  Stellen  beö  2!ftauerwer?$  SRaum  bleibt,  bamit  man 
)ie  2ffd)e  unb  ben  9tuß,  welche  fidj  in  bem  ganzen  oben 
irtod^nten  Sftaum  ankaufen  unb  bann  ben  3ug  beö  Äamtnd 
jmbern  ober  wenigjrenS  fcfcwdcrjen ,  leidjt  entfernen  f  amt. 
[  SDtefe  feffelarttgen  ßufht  geraderen  befonberö  ben  SBor* 
heil,  t>aff  man  bamit  leichter  bie  nötige  Temperatur  beS 
Babeö  unterhalten  fann  unb  ben  Stfarijtbeil  beö  tfufwdr* 
nen§  nidjt  gu  beforgen  t>aU  «Beim  Aufwärmen  in  einem 
»efonbern  Äeffcl  giebt  namlicfj  eine  bebeutenbe  Spenge  beö* 
>*t)birtcn  SnbtgS  auö  ber  ßuft  trieber  (Sauerpoff  an,  bec 
l>m  wi,eber  endogen  werben  muß,  um  fyn  in  ben  TOalieii 
iuflo6lid)  unb  auf  bie  3euge  anwenbbar  gu  madjen* 

Stngler  räumt  ben  Söatbfüpen  auö  ©ufietfen  ben  $or* 
ug  ein ,  inbem  fie  über  bie  £dlfte  wohlfeiler  alö  eine  fu* 
)fcrne  gu  flehen  fommen,  unb  mef)t  alö  noerj  einmal  fo 
ang,  als  eine  kupferne  battenu 

3n  einer  großen  gdrberet  hat  man  5  —  6  ßüpen  t>on 
-er  betriebenen  'äxt,  weldje  mehr  ober  weniger  3nbigo 
uralten ,  um  ein  gelleres  ober  btmflereS  S3tau  gu  befom-- 
nen,  unb  um  bie  nötigen  Nuancen  hervorzubringen,  inbem 
nan  t?on  ber  fdjwddjften  gur  ftdrfpen  Äüpe  übergebt. 
©$aupta|  6*  föb*  4. 2iufi>  19 
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hierauf  tfiferf  man  fte  alle  3  ©tunben,  jebeS 
mal  eine  Ijalbe  ©timbc  auf,  bis  man  auf  ber  SDber 
flache  blaue  2(bcvn  bewerft,  unb  beeft  fte  jebeoma 
wieber  ju. 

Sann  rubrt  man  fie  binnen  6  ©tunben  nod 
gwetmal  auf,  Kreut  julefet  4  ?)fb.  Äalf  auf  bieDber 
flache  unb  beeft  ftc  lieber  gu. 

9?ad)  3  ©tutfeen  ruljrt  man  fte  t>on  neuem  atti 
ol)ne  Äa(f  jii  ju  fr^cn  f  wenn  nicfyt^bie  ©dfyrunc; 
bie  ftd)  burd)  ein  leifeS,  bumpfeS  ©erdufefc  5U  erfen 
nen  gibt,  fo  weit  gefyt,  baß  fte  ben  S3obenfa£  au 
bie  £)berfldd)e  emportretbt*  Sfl  tiefet  ber  gall,  f 
gibt  man  U;r  naefy  bem  2Cufrfi$rest  H  ^Pfb.  Äalf  un 
beeft  fte  ju* 

Sftimmefyr  muß  ba§  33ab  eine  golbgelbe  $ar( 
baben.    SBenn  man  mit  bem  JRübrflocf  in  bie  Äüf I 
flößt,    fo  barf  ber  SSobenfafc,   ben  man  mit  b< 
Scheibe  beffe!ben   fyerauSjiebt,    weber  rauf),   no< ; 
fcfylüpfrig  anjnfüf)len  fepn;  feine  grünliche  $arbe  mu  1 
an  ber  Suft  braun  werben;  bie  Olafen,  welche  fu 
auf  ber  jDbevflädbe  fammcln,   muffen  einige  Seit 
f)en,  etye  fte  ^cvfpringen;  unb  ber  ©erud)  ber  &ü\i 
barf  .weber  fupti<$,   nodf)  ju  flecfyenb  fct>n*     (Sin  ;J 
jled)enber  ©emd)  jeigt  jeberjeit  ein  Uebermaas  t>c 
Äalf  an. 

2Cuj*erbem  erfennt  man  aud)  ben  guten  3t" 
jlanb  ber  Äupe,   wenn  auf  ber  £>berfldd)e  blai. 
2(bern  unb  ein  leidbter  Sdjaum  üon  einem  fd&onc 
S3lau,  waS  tftan  bie  S5lume  nennt,  ober  fupfric 
glecfen  ftd)  jeigetu 

9J?an  tütyt  alobann  bie  Äupe  alle  3  ©tunb* 
auf,  bis  eine  $)robe,  welche  man  2  ©ttmben  na 
bem  2fufrül)ven  eine  l)albe@tunbe  t)inein  bangt,  fd^ 
grun  gefärbt  lytrauS  fommt  unb  an  ber  ßuft  foglet  - 
bie  grüne  gavbc  ueiliert  unb  blau  wirb. 
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9hmmebr  rüfat  man  bte  Äupc  jum  fefctenmal 
auf,  unb  nad)  3  ©tunben  tfi  fte  in  bem  3ujianbff 
}aß  man  baraus?  färben  fann, 

®tefe8  33erfabren,  bie  SQSafbFupe  anjufiellen,  tjl 
nbeffen  Don  bem,  welcfaS  bte  gdrber  gewofalid)  be; 
:olgen,  üerfdf)ieben. 

9?acfaem  fte  ben  Äeffel  mit  SBaffer  angefüllt  fa* 
>en,  flutten  fte  6  $Pfb.  Ärapp  unb  *  ©cfaffel  Äleie 
.»nein  unb  foefan  e3  eine  falbe  ©tunbe, 

£>ann  fefapfen  fte  ba3  S3ab  in  bie  Äupe,  fäuU 
ien  ben  SBaib  feinem,  beefen  bie  Äupe  ju  unb  laffen 
te  6  ©tunben  flehen» 

Sann  rühren  fte  fte  alle  3  ©tunben,  jebeSmal 
ine  falbe  ©tunbe,  auf,  bte  fte  auf  ber  Sberfldcfa 
m  S3abe3  blaue  2ft>ern  bemerfen.  £ernad)  fd&ütten 
|c  unter  fietem  fRüt)xm  4  ?)fb.  Äalf  unb  gleicb  bar; 
wtf  12  $Pfb.  gut  gemahlenen  Snbig  unter  fleißigem 
::Imrubren  fyinein,  beefen  bie  Äüpe  ju  unb  laffen  fte 
I  ©tunben  fielen* 

I  9?ad)  Verlauf  berfelben  rühren  fte  fte  wdfaenb 
I  ©tunben  jroeimat,  fcfeütten  ba3  jweite  9Kal  }2  $Pfb. 
pfeif  binein  unb  beefen  fte  ju. 
I  Sftad)  3  ©tunben  rubren  fte  fte  wteber  auf,  ofae 
p  Äalf  ju  geben.  Sft  aber  bie  ©dbrung  ju  ffarf, 
>  geben  fte  tf>r  1  bis  1^  ^Pfb.  Sm  Uebrigen  Der* 
i  ibren  fte  fo,  wie  wir  im  33orf)erget)enben  gefagt 
Itfeen. 

i  ©iefeS  SSerfafaen  fat  ben  Segler,  ba£  ber  Ärapp 
I  nb  bie  Äleie  burd)  ba3  .Svocfan  in  bem  2Baf]er  in 

nem  gewiffen  ©rabe  jerfe^t  werben  unb  bann  in 
m  Äüpe  ntd£)t  in  bem  ©rabe  wirfen,  in  welchem  fte 
dirfen  follen.  £)ie  (£rfaf)vung  beweij!  aud),  baß, 
:  enn  beibe  Sngrebienjen  fo  angewenbet  werben,  wie 
m  t)orgefd)rieben  faben,  bie  Äüpe  früfar  unb  ftdbe- 

r  in  ©tanb  fommt. 

19* 


292 


Sic  Sbeorie  ber  SBaibfüpc  iji  furj  etwa  folgen- 
bc:  25em  Snbig,  roeld^er  in  feinem  natürlichen  3» 
ftanb  unb  fo  lange  er  ben  ©auer£off  behalt,  ber  if)tn 
feine  gavbe  gibt,  im  2Baffer  unb  in  ben  'OTatien  ui 
aufloMid)  ift,  würbe  burd)  bie  vereinte  Sßirfung  bee 
SSatb6,  be$  ÄrappS  unb  ber  Äleie,  bie  in  ber  Äü$ 
gdf)ren,  ein  ££;eil  feines  ©auerjbp  entjogen.  SM 
Werbet  jlattfmbenbc  ©d^vung  tjt  boppetter  Statur  l 
burd)  ben  Ärapp  unb  bie  Äleiebie  faure,  burefy  ben 
SBaib  bie  faulige  ©dfyrung;  burd)  bie  ledere  \v'M 
SBafferfioff  frei,  2fmmoniaf  au§  bem  SBaib  entwideU 
unb  bem  Snbig  üolltg  ber  ©auerfteff  entjogen.  Sal 
2TmmoniaE  wirb  jum  Sfyeil  burd)  bie  bei  ber  fauenc 
©dfyrung  ent{M)enbe  ©fftgfdurc  neulralifirt,  jum  Sljra 
Derbinbet  cS  fid)  mit  bem  Sffiaffer  unb  bilbet  fo  bat 
miflofungSmittcl  beS  SnbigS. 

Sie  Sfyeorie  ber  SBaibfüpe  gef)6vt  wegen  m 
SWnffc  t)on  Derfd^iebenartigen  (Stoffen ,  welche  bei  2fr  | 
fe|en  berfelben  in£  ©ptel  treten,  unter  bie  üerroicfcl 
teren,  unb  e£  iji  nid)t  fo  fet>r  eine  @ad)e,  weld);; 
groge  ©orgfalt  unb  ©efcfyidlicfyfeit  erforbert,  eine  foldfc 
Äupe  anjufe^en,  at6  melmefyr  e3  feine  großen  ©c&nJfth 
rigfetten  t>at ,  eine  folcf)e  Äüpc  ^u  fuhren,  b*  fy.  $p 
nad)bem  barauS  gefärbt  würbe,  immer  in  einem  brauch 
baren  Suffanbe  ju  galten,  ©obalb  man  ndmlid)  ai  L: 
einer  folgen  Äüpe  gefärbt  bat,  öerdnbert  fid)  ber  3 i  Ii 
ftanb  berfelben,  inbem  einerfeitS  bae>  Snbigblau  Ai 
2(bnal)me  erlitten  l)at,  anbererfeitS  bie  beigemengte  H 
©auerjioff  anjiefyenben  (Stoffe  Derwanbelt  worben  ftn 
unb  enblid)  ba£  reine  MUH  unb  ber  ©auerftoff  a  i 
ber  2(tmofpl)dre  ibren  ßinfluß  auf  bie  Äüpe  gedußi  f: 
Ibaben,  Wtan  wirb  bafyer  burd)  3erfe|en  »erf^ieberlt: 
©ubftanjen  nad)t)etfen  muffen,  woburd)  aber  ein  im 
mer  complicirterer  Buftanb  ber  Äüpe  fyerbeigefüfyu 
ben  muß.  Sflanc^e  Umftdnbe  laffen  ftd)  faum  üorll': 
beurteilen  unb  mannen  unangenehmen  SBirfunfli-: 
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aum  vorbeugen,  fo  wirb  j.  83.  ba§  aus  bev  SBatb- 
upe  gefärbte  $eiterblau,  wenn  eS  au§  einer  alten 
Küpe  fommt,  ein  §ablbraun  beftfjen,  weldf)eS  an  bev 
Bode  weit  fcjier  baftet,  aI8  baS  gal;(gelbe,  welcfyeS 
e  auS  einer  fvifcf)en  Äüpe  mitbringt. 

Um  aber  fcorij  fo  viel  als  möglich  bie  Äüpe  in 
iner  ©ewalt  ju  fyaben,  muß  man  genau  ju  ergrün; 
pi  finden,  wie  jeber  einzelne  SBcjlanbtbeil  ber  Äüpe 
nttt   ßbevreut  gibt  unS  barüber  vortrejflid&e  2fuf« 
bluffe.   2>r  ber  Äüpe  beigemengte  Äa iE  cntjtel;t 
?r  $>otafd)e  unb  anbeut  in  ber  Äüpe  befinblid)en 
ialtfaljen  auS  bem  Ärapp  unb  2Bait>  tbre  ©duren, 
"itbinbet  auS  ben  2(mmüniaffaljen  baS  2lmmoniaE 
*ib  febtagt  mehrere  beigcmifd)te  organifd)e  ©ub|lan- 
n,  unb  ijt  er  im  Ueberfdniffe,  fogar  baS  Snbigi 
au  nieber.    @nb(id)  verzögert  er  aud)  bic  ©abrung 
r  Äüpe.    £)ie  Äleie  entwitfclt  eine  Satire,  welche 
in  Älfaliüberfcbuf]  neutraliftrt,   bewirft  wegen  beS 
|  berfelben  enthaltenen  9)M)IS  eine  ©abrung,  mad>t 
M  SBaffer  fiebrig  unb  cntjiebt  bem  Snbigblau  einen 
t)eil  feinet  ©auerftop.    £)er  Ärapp  tbeilt  ber 
iiolle  einen  reiben  gaibejloff  mit,    welker  ben  Vio- 
len £on  beS  SnbtgblaueS  fatter  maebt,  babei  eni* 
ll)t  er  ebenfalls  bem  Snbigblau  ©auer|Toff,  macfyt 
m  S3lau  fiebrig  unb  bewirft  eine  ©abrung.  3Dcr 
taib  vergrößert  ben  Snbigblaugebalt  tev  Äupe,  be; 
Ibert  bie  ©abrung,  enthebt  bem  Snbigblau  ©aucr- 
|  ff  unb  liefert  Äaii  unb  ^mmoniaffalje. 

Sie  £>auptfad)e  bei  ber  gübrung  ber  ffißatbfupe 
|:ubt  barin,  berfelben  jletS  ben  geborigen  Äalfgebalt 
I  geben.  (Sin  Ueberfcfyuß  an  Äalf  fcblagt  bie  bem 
labe  beigemengten  brennbaren  ©ubjlanjen  nieber, 
jbureb  vergrößert  er  entweber  bie  £)ci3on)bation  beS 
libigblauS,  ober  er  fd)(dgt  fogar  baS  bereits  aufge^ 
llc  Snbigblau  nieber.  ©ollte  fid)  fold)er  lieber- 
uß  bereits  in  ber  Äupe  eingeteilt  fyaben,  fo  faun 
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man  bemfelben  burd)  unmittelbaren  3ufafe  einer  ©dure 
ober  burcf)  ^Beimengung  oon  Ärapp  unb  SBaib,  weld) 
eine  paffenbe  ©dure  hergeben,  abhelfen. 

SBdre  bagegen  ein  9D?angel  an  Äalf  vornan 
ben,  fo  !ann  flatt  ber  ©dbrung  eine  Serfe^ung  obr 
gäulntfji  eintreten,  welche  eine  33erwanblung  bi 
fc&roefelfauren  Matten  in  ©ulpburibe  jur  golg 
hatte,  ein  3ufa£  fcon  Äalf  wirb  biefem  Sttange 
abhelfen. 

Sie  Quantität  be§  ÄalfS  fann  man  nicht  nac 
ber  Quantität  be§  SnbigS  ober  be$  SBaibS  bejitm 
men.    ©ie  bdngt  oon  bem  ©rabe  ber  ftd)  einfMetr 
ben  ©dbrung,   unb  biefer  nicht  fowobl  t>on  be 1 
Quantität,   al3  oon  ber  Qualität  ber  ©ubffanje 
trielmebr,  welche  bie  ©dbrung  hervorbringen,  ferne 
t>on  bem  Sufianbe  ber  2(tmofpbdre,  t>on  ber  großer 
ober  geringem  2Bdrme  beS  SßabS,  t>on  ber  {iärfer 1 
ober  fd)wdd)em  unb  fchnelJen  ober  langfamen  @rfa 
tung  unb  t>on  ber  Sftenge  unb  ©efcfyaffenfyeit  ber  j 
fdrbenben  ©tojfe  ab, 

2)ie  Snbigauflofung  iff  grün,  unb  bie  ©tojf 
welche  bineingetaucht  werben ,  fommen  grün  berau: 
©obalb  fte  aber  ber  £uft  ausgefegt  werben,  nimn 
ber  Snbig,  Don  bem  fte  burdjbrungen  ftnb,  fo  m 
©auerftoff,  als  man  ihm  entjogen  bat,  au3  ber  2f  : 
mofpbdre  wieber  an,  unb  baburd)  Derwanbelt  ftdb  fei* 
grüne  garbe  wieber  in  S3lau* 

SBeit  fixerer  ijl  bie  2fnfMung  unb  t>iel  leidet 
bie  Sfegierung  einer  SBatbfüpe,  wenn  ber  baju  ang 
voanW  SBaib  in  feine  ©dbrung  oerfe^t,  fonbem 
SSldttern  getrocfnet  worben  iji  2)er  größere  ober  g 
ringere  ©rab  ber  ©dbrung,  bem  man  ihn  unterwc 
fen  bat,  welker  ftd)  nicht  genau  erfennen  laßt,  oe 
urfacbt  einen  unregelmäßigen  ©ang  in  ber  ©dbru 
ber  Äüpen,  welker  oft  ben  erfahrenden  gärber 
S3erlegent)eit  fe§t. 
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fi  Sn  Düringen,  wo  nod)  hier  unb  ba  SÖaib  ge; 
,>aut  roirb,  bcfajfen  ftd&  bie  ganbleute  nicht  mehr  mit 
m  unnü^en  Subereitung  bcjjelben,  fonbern  liefern  bic 
!.  jctrocfneten  ^flan^en  ben  Äaufleutcn ,  treidle  ftc  ^u- 
bereiten  laffen.  2)iefe  wörferö  wobltbun,  roenn  ftc 
\m  .Stoßen  ftd)  überhoben,  ihre  9?ad£)barfchaft  mit  bem 
oibrigen  ©eruche  tiefer  ©dbrung  üerfefconten  unb  ihn 
>n  feiner  natürlichen  ©eftalt  üerfenbeten. 

Um  eine  Äüpe  Don  240  (Stmcr  anjufMen,  ftnb 
1 00  9>fb,  getroefnete  Sßaibbldtter  jitreid&cnb. 

hie  erjie  Siegel  bei  ber  2Cn|leüung  einer  SÖaib* 
lüpe  iji  bemnad)  biefe:  baß  man  feinen  gegol); 
,  e  n  e  n  ,  fonbern  nur  folgen  SB  a  i  b  b  a  ;  u  a  n  - 
c  n  b  e  t,  ber  n  a  d)  b  e  m  @  i  n  f  a  m  m  e  l  n  i  m  ©  d)  a  t> 
en  getroefnet  werben  ift.  Sftttr  SÖJangel  an  2fufc 
lerffamfeit  auf  Siebenumjidnbe  unb  ^ernachläfl'tgiing 
ann  aisbann  bie  gdulnip  herbeiführen» 

(§3  iji  inbeffen  fel;r  ju  bebauem,  baß  fotd)er  SBaib 
( n  ^)anbel  noch  nicht  gangbar  ift. 

Saft  alle  gdrber  halten  ben  ©erud)  für  ba3  ein> 
ige  Äennjetchen ,  nach  welchem  man  ftd)  in  ber  2tn- 
i.^enbung  be£  ÄalfS  ju  richten  habe:  wie  üerfd&ieben 
tnD  üerdnbcrlid)  aber  ifi  nid)t  bie  (Smpftnblicbfeit  bc3 
jSerudjorganä  bei  mehreren  unb  bei  bemfelben  SOien^ 
|i)en,  unb  fann  nid)t  bie  geringlle  S$erjnmmtbeit  bef; 
»Iben  Srrungcn  ueranlaffen,  welche  bem  gat ber  ben 
roßten  Schaben  jujicbcn? 

9fad)  folgenben  befonberen  33emcrFtingen  wirb  e§ 
tiefet  fe\>n ,  ben  wahren  3u(tanb  einer  Äüpe  ju  er= 
ennen  unb  ju  urteilen,  wie  man  ftc  mit  Kalt?  ju 
■  ebienen  habe. 

SBenn  bie  Äüpe  in  ben  evjlen  Sagen  eine  gelb; 
;dhe  SDlfoenfarbe  fteigt;  wenn  bie  blauen  ?(bcrn  auf 
Ihrer  £)bcrfldd)e  vielfältig  unb  lang  ftnb,  in  einanber 
aufen  unb  mit  einem  ^5dutd)en,  baö  einem  rotblicf)eu 
taubenl;alfe  gleicht,  bebeeft  ftnb;  wenn  bic  2lbcm  ba, 
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wo  man  auf  bie  Oberfläche  blaji,  ftd)  fd&nett  brechen 
unb  tfyeilen,  eben  fo  fcbnellftd)  wieber  bereinigen  unb.i 
auf  biefer  ©teile  einen  blauen  ?)unft,  einem  Änoten 
a^nlicf),  bilben;  wenn  bie  33lume  jufammenbängt  unb  h 
jlar!  fupfvigbtau  fjt,  bie  ©cjialt  in  einer  Sraube  an  i 
einanber  geprangter  Steinbeeren  f}at;  wenn  bieJBla*  r 
fen,  welche,  wenn  man  mit  einem  ©tdbeben  in  bie:< 
glüfffgfeit  fd)(dgt,  entfielen,  einige Äugenblicfe,  obneijj 
fid)  ju  fenfen,  fteben  bleiben;  wenn  eintropfen  t>onjc 
bem  S3abe,  ben  man  auf  bie  äußere  £anb  fefct,  fo- 1 
gleich  febr  lebhaft  grun  erf^etnt,  balb  bunfelgrun/l 
bann  frf)warjblau  wirb  unb  ber  £aut  einen  folcbenii'i 
glecfen  mitteilt,  unb  wenn  ber  gelblid)  olioenfarbige  n 
SBobenfafc  an  ber  Suft  blaulidbgrün  wirb,  fo  beftnbetS 
ftcb  bie  itüpe  in  bem  befien  3ujlanb,  unb  bann  mup 
man  fie  mit  Dieter  SD?dpigung  fpeifen.  : 
Sßenn  man  im  ©egentljeil  auf  ber  £>berfläd)e  i 
fein  bem  rotten  SaubenfjalS  atynlicbeS  £dutd)en  be*  r. 
merft;  wenn  bie  2lbern  an  einer  ©teile  bduftger  unb  f, 
breiter  ftnb,  als  an  ber  anbern;  wenn  ftef  bureb  baS 
SBlafen  geseilt,  ffd)  langfam  ober  gar  nid)t  wiebet  i 
vereinigen;  wenn  bie  S3(ume  wenig  jufammenbdngl  j 
unb  fid)  fenft;  wenn  bie  burd)  einen  ©cf)lag  in  bie  i 
Slüfftgfeit  entjlebenben  SJlafen  plö^lid)  jerfpvingen;  l 
wenn  ein  auf  bie  dunere  £anb  gefegter  Sropfen  be$  t 
S3abe§  gelblicf)grün  olfoenfarbig  erfd)eint,  bemalt 
bouteillengvün  unb  bann  blau  wirb  unb  auf  ber  t 
$aut  einen  fcfywacben  blauen  glecfen  maebt,  unb  ( 
wenn  ber  £3obenfa£  an  ber  fiuft  eine  boutcillengrüne  c 
garbe  befommt,  fo  i(i  bie  Äüpe  fe^r  fuß  unb  bebarf  i 
be§  StalH. 

2öenn  man  eine  Äupe,  weld)e  in  gutem  3uftanb  i 
ijf,  mit  Äalf  bebient,  fo  bleibt  berfelbe  einige  'Äugens  i 
blitfe  auf  ber  Dberfldcbe,  gleid&fam  al§  ob  fie  tyn  \ 
anjunebmen  ftcb  weigere.  (Sine  £üpe  bitigegen,  weis  I 
§t  fid)  in  feinem  guten  Suftanbe  beftnbet,  nimmt  , 
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i  Sen  Ätilf  begierig  an,   fo  baß  ber  erfie  unb  jweite 
b  Seiler  soll  fogleicf)  tterfebwinbet. 
i       SBenn  man  eine  Äüpe,   inbem  man  il)r  Äaff 
&  gibt,  aufrührt,  fo  erfennt  man  bie  Sättigung  berfek 

1  S>en  an  einem  bünnen  £)dutd)en  t>on  graulicher  garbe, 
;rcelcbe$,  be£  9?ül)ren3  ungeachtet,  gleich  einer  fetten 
t  Subjlanj  auf  ber  SDberfldcbe  febwimmt.    3n  biefem 

2  galle  muß  man  mit  ber  ©peifung  einhalten,  unb 
n  roenn  man  bei  bem  folgenben  Umrühren  baffelbe  ge* 
Bpabr  wirb,  fte  unterlagen,  fonfi  üerbinbert  man  bie 
i,  ®dl)rung  unb  bringt  bie  jtüpe  außer  @ang.  jDeiu 
l  felben  3ufianb  ber  Äüpc  erfennt  man  auch  baran, 
Mt?enn  man  ben  ©eruef)  nach  2tmmoniaf  bis  in  bie 
ft  Stehle  hinein  empftnbet. 

Sji  aber  bie  2(njlellung  einer  Äüpe  noch  fo  gut 
gelungen,  fo  i|l  e3  immer  »ergebend,  wenn  man  fte 
i(  nicht  ju  führen  unb  in  bem  3uflanbe  ju  erhalten 
"weiß,  baß  man  auS  il;r  färben  fann.   £>ierju  bienen 
öifolgenbe  33orfd)riften. 

SBenn  man  tterftdjert  ijf,  baß  fieb  bie  Äüpe  m 
reinem  guten  3ujtanbe  beftnbet,    fo  eröffnet  man 
jffe.   Sftan  laßt  juerfi  eine  Srtft,  eine  2trt  üon  ©it* 
icter  auö  btefen  ©triefen,   welche  an  einem  eifernen 
;;9icifen  befefHgt  ijt,    in  biefelbe  l)inab,   bamit  nicht 
i  bie  ju  färbenben  ©toffe  ben  SBobenfafc  aufrühren, 
!<  welches  ba3  S3ab  trübe  machen  würbe;  bann  bringt 
flfman  ein  ©tücf  Sud)  bon  30  @Ucn  ober  ein  gleiches 
» ©etx>td)t  gut  entfettete  SSolIe  in  baS  35ab,  worin  e3 
gänjltd)  untertauchen  muß.    SD?an  nimmt  bie  £rad)t 
eine  f>a(be  ©tunbe  lang  gut  burd),  wobei  fte  immer 
Dom  SSabe  bebeeft  fepn  muß.    2)aS  Sud)  wirb  mit 
»einem  ^afpel,  ber  ftd)  über  ber  Äüpe  beftnbet,  \)cn 
aufgewunden,  bie  SBoUe  aber  mit  bem  SRe|e,  mit 
welchem  man  biefelbe  einfenfte,  l;erau6gejogen.  3ff 
baS  Such  ober  bie  SBoli'e,  naebbem  fte  an  ber  Suft 
'abgegrünt  haben,  noch  nicht  fatt  genug  gefärbt,  fo 
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bringt  man  fte  wieder  ein?  ober  jweimal  hinein,  je 
nadjbcm  bie  blaue  garbe  bunfel  ausfallen  folL 

£>aS  gefärbte  £ud)  fpület  man  in  fließendem 
SBaffer,  lagt  eS  bann  auf  ber  Sßalfmüble  in  einem 
fd)wadben  ©eifenbabe  burcbnebmen,  waS  bie  garbe 
ntc^t  &eränbert,  unb  fpütt  eS  abermals.  9)?and)e  gar? 
ber  bemänteln  eS  überdies  nod)  in  einer  warmen  2(ufs 
lofung  t>on  2(laun,  um  baburd)  bie  £beitd)en,  welche 
t>on  ber  ©eife  barin  geblieben  fmb,  ju  fcfyeiben,  unb 
fpülen  eS  nod)  einmaL 

2)aS  blaue  unb  grüne  Sucfy  fyat  febr  oft  bie 
üble  (Sigenfdjaft,  baß  eS  an  denjenigen  ©teilen,  weU 
cbe  üonugeweiu  ber  Sieibung  auSgefefct  ffnb ,  leid)t 
weiß  wirb.  9J?an  bat  darüber  mannigfache  SSerfucfce 
angepeilt,  um  biefem  Ucbelfianbe  üorjubeugen,  iji  je* 
dod)  bis  jefct  nod)  niebt  ju  einem  in  biefer  £tnftc§t 
genügenden  Siefultate  gelangt,  bod)  wirb  man  immer 
einen  jiemlid)  üolljlänbig  genügenden  (Srfolg  erzielen, 
wenn  man  fietS  nur  gut  erhaltene  SBolle  oermenbet, 
belebe  alt  genug  ijl,  um  ftd)  gut  entfetten  ju  taffen, 
die  (erstgenannte  Operation  böd)ji  forgfältig  damit 
Vornimmt  und  beim  Sdrben  den  möglich  boebpen 
Semperaturgrab  der  Äüpe  anwendet,  wodurch  jebod) 
allerdings  die  garben  etwas  weniger  lebhaft  erfreu 
nen  werden  *).  @ben  fo  wenig  darf  man  bie  ges 
färbte  SBaare  el;er  auSwafdjen,  alS  bis  fte  üolljtans 
big  erfaltet  iff,  unb  fold)e  niebt  auS  einer  ju  alten 
Äüpe  färben  ,  ba  bie  garben  auS  einer  neuen  Äüpe 
immer  gldnjenber  unb  dauerhafter  ausfallen. 


*)  SDtefeS  SBeifürcerben  ber  gefärbten  Zutytr  fcefonberS 
auf  den  labten,  foll  üon  einem  im  SEucbe  befindlichen 
(Stoffe  ^errnbren,  den  man  Unterfeife  nennt,  unb  ber  bie 
"tfunabme  bei*  garbe  serbinderU  £)ie  Engländer  btUitiQm 
ibn  dureb  ©ebanblung  bcrSSctfe  mit  beißen  SBaff erdampfen 
wahrend  ifjrer  ganzen  Verarbeitung* 
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grjacf)  ber  erflcn  (Hoffnung  ber  Äupe  rubrt  man 
biefelbe  auf  unb  wrfie&t  fte,  je  nacbbem  man  Den 
angegebenen  Äennjeicben  nad)  glaubt,  ba£  [te  be||en 
bebürfe,  mit  Statt.  Ueberfcaupt  mu£  man  tl)r,  wenn 
man  einen  Sag  barauf  gefärbt  bat,  einen  Seiler 
(1  ^)funb)  üoll  Äalf  reiben. 

3(1  bie  Äupe  in  gutem  SujTanbe,  fo  fann  man 
ben  eiflen  Sag  htm  bis  mermat  unb  ben  folgenden 
jwets  bis  breimal  barauf  färben. 

£at  am  britten  Sage  baS  S3ab  mevflicf)  abge* 
nommen,  fo  füllt  man  bie  Äüpe  lieber  bis  auf  üier 
3o(l  Dom  Sianbe  mit  t)eißem  SBaffer  an. 

Sn  ben  legten  Sagen  ber  2Bod>e  färbt  man  bie 
Unteren  ©d)atttrungen  oon  ©lau;  ben  ©onnabenb 
beDecft  man  fte  beS  'tfbenbS  mebr  alS  gewöbnücfy,  ba* 
mit  fte  fid)  bis  jum  Montage  t>dtt/  wo  e$  notbwen* 
big  t|l,  fte  aufjuroärmen. 

2)aS  Aufwärmen  ber  Äupe  gefcbtel)t,  tnbem 
man  jwei  ©ritttt)eile  beS  SBabeS  in  ben  Äeffel  fd)opft 
unb  bis  auf  75  ©rab  beS  9ieaumur'fd)cn  Sl)ermo; 
meterS  erbifet.  Sann  fc&öpft  man  eS  wieber  tn  bie 
Äüpe  jurütf ,  giept  fte  bis  auf  4  3ot(  Dom  9Janbe 
mit  feeijjem  2Baffer  »oll,  rübrt  juglei*  ben  SBoben* 
fafe  auf,  fefet  3  bis  4  9)funb  Snbig  unb  nad)  unb 
nacb  etwas  2Baib,  Ärapp  unb  Äleie  bmju  unb 
beeft  fte  ju.  9iad)  brei  ©tunben  bangt  man 
eine  frobe  t)tnetn,  bie  man  eine  ©tunbe  lang  barin 
läfjt.  ©rünet  biefe  an  ber  2uft  gut  ab ,  fo  rübrt 
man  ben  »obenfaß  auf,  laßt  il)n  |wei  ober  pret 
©tunben  ftcf)  fefeen  unb  färbt  bann  auf  ber  Äupe, 
wie  Horben  . 

g^ad^  ü)ver  2£ufwärmung  wirb  bte  Äupe  eben  fo 
geführt,  wie  Darier;  unb  wenn  fte  gut  gefüllt  wirb, 
fo  fann  fte  mebrere  3af)re  bauern.  91ur  muß  man 
fcon  3eit  ju  Seit  eta>a§  uon  bem  SBobenfaße  t;erauS; 
nel;mcn,  bamit  er  fid)  nidjt  ju  f;od)  anläuft. 
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SBcnn  bie  Süpe  nitf)t  arbeitet,  fo  mu£  jte  wo* 
d)entlid)  wenigfiens  jweimal  aufgerührt  unb  in  bem 
9Raafe  mit  Stall  gefpeift  werben,  bap  fte  ftcfc  in  gu* 
tem  3ujlanbe  erhalten  fann. 

Sji  bie  Äüpe  i>on  Äupfer,  nod)  beffer  bon  ©uß* 
eifen,  fo  ift  man  bei  bem  2fetfroärmen  beS  2tu&  unb 
@infd)6pfens  überhoben,  wal  ni<$t  nur  befcf)werlid) 
unb  foftfptelig,  fonbern  au$  bem  S3abe  nad)t(;eilig 
ijl«  Senn  inbem  e3  ber  8uft  auägefefct  wirb,  jietyt 
ber  fcon  Sauerjloff  befreite  unb  aufgelojie  Snbtg  wie* 
ber  Oaueiftoff  an,  Reibet  ftd>  au§  unb  jtnft  ju 
©oben. 

Sn  neuerer  Seit  fjat  man  bie  Äüpen,  ntcf)t  allein 
bie  Snbigofüpen,  fonbern  aud)  bie  übrigen  garbe» 
fefiel  mit  2>ampf  gebebt  unb  bei  ben  Derfc&tebenen 
Operationen,  bei  benen  eo  ^dufi'g  barauf  anfommt, 
bie  Temperatur  ber  garbenbdber  fefyr  genau  51t  fem 
nen,  bat  man  fiel)  ber  Sbermcmeter  bebtent.  35iefe 
aber  werben  bei  tyrer  ©ebredjlicfyfeit  nur  ju  oft  burefy 
bie  Un&orfic&tigfeit  ber  Arbeiter  befdjäbigt  unb  wof)l 
gar  ganj  jerbrodben.  liefern  Uebefftanbe  abhelfen, 
bat  Hfyltie  $Penot  an  bergletcf)en  Äüpen  feftfiebenbe 
2l)ermometer  üon  feiner  eigenen  ©rftnbung  angebracht, 
weldbe  aud)  ben  gewünfebten  (Srfolg  gehabt  haben* 
dx  f)at  biefelben  im  Bulletin  de  la  Socicte  in- 
dustrielle de  Mulhausen.  1S31.  JYo.  17.  genau  be* 
fcfyrieben,  fcon  wo  au£  biefe  33efcf)reibung  in  £)ing* 
leri  potptedmifcfycS  Sournal,  S3b.  40,  ©.  93,  über* 
gegangen  tjt,  wofelbjt  man  btefelbe  beö  Umjldnbltdje* 
ren  nacblefen  fann. 

2>ie  gübrung  ber  SBatbfüpen  erforbert,  Dornebm* 
lid)  wegen  beS  gegol)renen  2Batb§,  eine  t>ielfad)e  unb 
genaue  ^Sorgfalt;  bie  geringjfa  SSernac&Idfft'gung  fann 
fte  3ufdlten  ober  Äranfbeiten  auefe^en,  welche  ber 
gdrber  ju  fennen  notf)ig  bat,  bamtt  er  im  ©taub 
ijl,  il;nen  abjul;elfen. 
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£>te  Äüpen  formen  t>on  biet  fcerfcfyiebenenÄranf* 
beiten  befallen  weiten;  fie  fonnen  1)  fd&arf  ober 
fd)warj  geworben,  2)  burd&gegangen  ober 
jerfefct  fepn,  unb  3)  fatttl  fid)  baö  ©rün  gebro* 
$en  haben, 

1)  ©d)arf  ober  fc^warj  geworbene  Äüpen, 

£)ie  ©djdrfe  ober  33erfd)wdrjung  einer  ßüpe  er? 
fennt  man  baran,  wenn  ben  Sag  nad)  U)ver  @r* 
fyifcung  ba3  S3ab  unb  bei*  SSobenfafc  eine  'brduultc^* 
grüne  ölwenfarbe  haben;  wenn  bie  2(bcrn  auf  ber 
Übberfldci*  fefyr  büttn  finb,  ungeachtet  eine  parle 
SBlume  ba  iß;  wenn  burcb  ba3  <£tneinjtoßen  mit  bent 
JRuljrjlocfe  bie  Suftblafen,  welche  auf  bie  £)berfldd)e 
(leigen,  lange  jieljen  bleiben,  ohne  fid)  ju  fenfen;  wenn 
bie  Äüpe  einen  fdjarfen  ©erucf)  bat;  unb  wenn  fid) 
ba$  S5ab  jrolfd^ii  ben  Singern  ctwaS  raub  anfühlt» 
$*at  eine  Äüpe  biefe  @igenfd)aften#  fo  iji  fie  in  einein 
geringen  ©rabe  uevfd&ärft,  ba§  beißt,  fie  bat  ein  wenig 
ju  utet  Äalf  befommen.  3n  biefem  Salle  barf  man 
fie,  nad)bem  man  fie  aufgerührt  J)at,  nid)t  fpeifen, 
fonbern  muß  fie  7  bis  8  ©tunben,  juweilen  nod) 
langer,  ruben  (äffen,  bamit  fie  Seit  bat,  burd)  bic 
©dhrung  fidf)  wieber  fyetjtijfcRtm  9fül)it  man  fie, 
wie  eine  Äüpe ,  bie  ftdE>  in  gutem  3uftanbe  befmbct, 
alle  brei  ©tunben  auf,  fo  fonnen  mebrere  Sage  bin* 
gel;en,  ohne  baß  fie  fid)  wieber  l;erftellt.  —  (Sin  &3e* 
weis,  baß  bie  Äüpcu  nur  beim  ©ebraud)  aufgerührt 
werben  bürfem 

3eigt  aber  baS  Sab  ben  Sag  nad)  bem  (Srwdr; 
men  feine  befiimmte  ©dhattirung  Don  einer  garbc, 
tft  ein  gegen  baS  Sage3lid)t  gehaltener  Stopfen  burd^ 
fidbtig,  wie  SBaffer,  Derdnbert  ber  rottylicbbraune  Sßo- 
benfalj  an  ber  2aift  feine  garbe  nid)t  unb  bat  er  hu 
neu  bejtimmtcn,  ber  (Sffigfdure  fel>r  fyntüfym,  bivs 
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weiten  aiify  metatlifd)en,  ganj  eigentümlichen  ©erud), 
fiit)(t  ffcf)  ba6  33ab  unb  ber  SJobenfäg  rauf)  an,  ftnb 
bie  guftblafcn,  welche  bei  bem  #metnjioßen  auf  bie 
SDbeifldc^e  fielen,  graulid)weiß  unb  laffen  fte  ein 
3i|%n  Don  ftcf)  boren,  unb  bemerft  man  weber  blaue 
2Cbern,  nod)  eine  S3lume,  fo  fann  man  t>erfic^ert  fepn, 
baß  bie  Äüpe  ganj  fcfyarf  geworben  ij}. 

Äüpen  in  biefem  Suftanbe  werben  oft  bon  ben 
gdrbern  alö  jerfe^te  Äupen  be^anbeft,  weil  ftc 
glauben,  biefeS  Hebel  fonne  nur  burd)  eine  ju 
große  Quantität  ÄalE  entließen,  ba  bod)  ein  Sei* 
ler  oft  nad)  S3erl)d[tniß  eine  betrdd)t!td)e  Quantität 
wirb. 

2)ie  @rfdE)einungen  an  einer  wdfjrenb  ber  2trs 
beit  einige  Sage  nad)  il)rem  Aufwärmen  fd)arf  ge; 
worbenen  Äüpe  ffnb  auffaüenber,  alö  an  einer  fold)en, 
bie  außer  ber  Arbeit  fcfyarf  geworben  ifi  SBenn 
man  bie  fel>r  bünnen  2(bern  auf  ber  £)berfldd)e  burd) 
S3lafen  Don  einanber  tbeilt,  fo  Bereinigen  ftc  ffd) 
entweber  fel)r  langfam,  ober  gar  nidbt  wieber.  *2)a8 
S3ab  unb  ber  33obenfa£  fyat  eine  rotfyltd)  gelbe  gar* 
be,  füt)U  ftd)  rauber  an  unb  l)at  einen  fcfydrfem 
©erud).  (SrjiereS,  gegen  baS  £age$lid)t  gehalten,  jeigt 
eine  fc^mu^ige  blaffe  £)lioenfarbe,  unb  le£tere£,  ber 
Stift  ausgefegt,  fcerdnbert  ftd)  fefyr  wenig.  lluS  biefen 
©rfebeinungen  fann  man  fließen,  baß  bie  ©äbrung 
gdnjlid)  aufgebort  f)at. 

Suweilen  erforbern  cS  bie  ttmjidnbe,  baß  auf 
einer  folgen  Äupe  gearbeitet  werben  muß.  £)ann 
erbdlt  man  nid)t  nur  ein  unfd)einbare3  trübeä  S3lau, 
fonbern  man  vergrößert  jugleicfc  ba3  Uebel,  inbem 
man  ju  ber  Äranfyeit  ber  SSer  f  d)drf  ung  nod)  bie 
ber  33redE)ung  fyinjufugt. 

S3ei  jeber  gdrbung  nimmt  unter  folgen  ungün* 
jligen  Umjldnben  bie  gdrbefraft  ber  franfen  Äüpe  ab, 
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Ifo,  baß  ffe  in  weniger  als  24  ©tunben  nicfet  btc 
minbefte  garbe  mehr  hervorbringt 
3ur  äBieberherjleüung  cmer  fd^arf  geworbenen 
Äüpe  wenbet  man  t>erfd)iebene  SRittel  an»  Sei)  will 
mich  l)iex  auf  eines  belaufen  unb  meine  SSemerfim* 
gen  barüber  mitr^etlen» 

9Äan  fluttet  einen  ©cheffet  Äleie  in  einen  ©aef, 
f)dngt  ein  ©ewicfyt  t>on  12sPfunben  baran,  fenft  tl;a 
in  bie  Äüpe  unb  lagt  tl;n  barin,  je  nacf)bem  bie 
SSevfc^ai fang  groß  ift,  6  bis  12  ©tunben.  Sn  bem 
Äugenbticfe,  wo  ftcf)  ber  ©aef,  ungeachtet  ber  jwoifc 
pfünbigen  8aji,  bie  ihn  in  ber  Siefe  f)d(t,  t>on  felbjt 
auf  bie  SDbcrfldche  beö  33abe3  erhebt,  ergreift  ihn 
fogleid)  eine  barauf  2f dbt  habenbe  3)erfon  unb  ji($t 
it)n  auS  ber  Äüpe  beraub  ©urd)  biefeS  SRittel 
i  verliert  man  einen  beträchtlichen  Styeil  beS  23abe3, 
welcher  mit  gärbejloff  angefüllt  ift.  2Ran  wenbet 
biefeS  SSKittel  an ,  weil  man  glaubt ,  ber  auf 
bem  ffioben  ber  Äüpe  binabgefiiegene  ©aef  jiel;c 
ben  überflüfftgen  Äalf  ber  Äüpe  an*  ÜJJan  flügt 
tiefe  Meinung  barauf,  baß  auS  bem  herauf 
gehobenen  ©aefe  eine  weißliche  Slüfjtgfeit  ablauft  unb 
baß  er  einen  ftarfen  unangenehmen  ©erud)  von  ftch 
gibt  Hui)  bilbet  man  ftch  ein,  baß  bie  Äleie,  wenn 
man  ben  emporgejliegenen  ©aef  nicht  fogleich  t)cxa\\S* 
joge ,  fonbern  wieber  (jfki-mterfinfon  ließe,  alle  ben 
Salt,  welchen  fte  in  ftch  genommen  fyabt,  bem  33abe 
jurüefgeben  würbe» 

Um  biefeS  ©erfahren  in  feinen  SBivfungen  ju 
unterfuchen,  üerfefcte  ich  eine  Äüpe  in  einen  ganj 
Warfen  ober  fdhwarjen  Sujlanb»  9?ach  Verlauf  uon 
9  ©tunben  unb  15  Minuten  flieg  ber  ©aef  auf  bie 
Oberfläche  beS  S5abe§  empor  unb  fanf  nach  7 
nuten  wieber  auf  ben  ©runb.  günf  unb  merjig 
nuten  barnaef)  erhob  er  ftch  t>on  Beuern  unb  blieb 
nur  4  STOinuten.   S3eim  jwetten  Unterfmfen  beffelben 


fuhren  auf  btc  £>berfldcbe  beS  S3abeS  ßuftblafen  em* 
por,  btc  eine  fet}r  lebhafte  bimmelblaue  garbe  batten. — 
ein  Seieben,  baß  bie  Äleie  gute  SBirfung  getban 
batte  unb  baß  bie  Äüpe  niebt  nur  be3  2Cufmbrcn3, 
fonbern  aud)  ber  ©Reifung  beburfte.  Sebcdb  gab  id) 
il)x  nicbtS.  £)enn,  wenn  man  fid)  in  einer  ©ad&e 
unterrichten  wifl,  fo  muß  man  juweilen  etwas  auf* 
opfern.  ©6  war  um  11  Ubr  be3  9?ad)t3;  id)  ließ 
nun  ben  ©atf  bis  5  Ubr  beö  SSBorgenö  in  ber  Süpe. 
£>a  fanb  icb  ibn  auf  ber  £)berfldd)e  be£  S3abe§,  wo 
er  eine  betidd)tlicbe  Quantität  JBobenfafc  mit  fid)  em* 
Vorgenommen  batte»  $dtte  id)  ibn  nod)  einige  Seit 
in  ber  Äüpe  gelaffen,  fo  wäre  fte  wollig  jerfefct 
warben  ober  burebgegangen. 

2fu§  biefer  Srfabrung  tft  bie  SBirfung  (eid)t  jii 
erf ennen,  welcbe  bie  Äleie  in  einer  gdnjlid)  oerfcbwdrj* 
ten  Äüpe  beworbringt. 

25a  bie  Äleie  ber  ©dbrung  fdbig  ijl,  fo  fefet  fte 
mit  Jpilfe  ber  SQSdrme  ben  SBaib  in  ©dbvung.  2)urd) 
biefe  vereinigte  ©dbrung,    ober  oielmebr  burd)  bie  : 
©dbrung  ber  Äleie  allein  wirb  (Sfftgfdure  ober  Sfftg  ; 
erjeugt.   8Rit  biefem  wirb  ber  überfd^üffige  ÄalE  ge*  ■ 
fdttigt  unb  wtberfefct  fid)  nun  nid)t  mebr  ber  ©ab*  1 
rung,  bie  fid)  frdftig  wieber  einstellt,  bie  glüffigfeit , ! 
in  Bewegung  fegt  unb  trübe  unb  bief  mad)t,  wo* 
burd)  ber  <2acf  in  bie  £)H)t  getrieben  wirb,  wo  er1 
fid)  fo  lange  erbdlt,  bis  fte  fid)  wieber  abgefldrt  bat 
unb  leid)ter  geworben  ift,  fo  baß  fte  ibn  tatest  mel;r 
tragen  fann. 

£)er  faulige  ©erud)  be§  <2acfe§,  nadbbem  bie 
Äleie  gegolten  bat,  tfl  bevfclbe,  ben  ba3  ©auerwaffet 
ber  ©tdrfemadber  t>on  fid)  gibt  unb  au3  benfelbeir 
©rünben  ju  erfldren. 

£>er  ©rab  ber  ©dbrung,  weldber  burd)  bie  Äletc 
bewirft  wirb,  ift  zuweilen  fo  f>efttg ,  baß  fte,  wenn 
fte  m$t  burd)  Salt  gemäßigt  wirb,  balb  il;re  9?atur 
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oerdnbert  unb  m  bie  faulige  ©dfjrung  übergel;f,  welc&e 
bie  Äupe  im  du^erflen  ©rabe  Derberbt. 

2(uS  biefer  @rfaf;wng  ge^t  Ijeroor:  baß  er* 
wärmte  ©ffigfdure  ba$  fieberte  Littel  t ff ^ 
bie  SJerfcfydrfung  einer  Äüpe  ju  beben.  Se 
nac^bem  baö  Uebel  groß  i|t,  ()at  man  üon  berfelben 
anfangs  1  ober  2  spfunb  unb  bann  nad)  unb  nad) 
immer  weniger,  jebeSmal  unter  ftarfem  Umrühren, 
f)inju  ju  fe^en,  big  man  fpürt,  baß  Die  ©dbrung 
roieber  in  ©ang  Fommt.  ©ibt  man  if;r  be$  gfftgj 
\\n  üiel,  wa3  leicht  burd)  Ucbereilung  gefd&el;en  fann, 
;fo  ma$t  man  bie  *>erfd)drfte  Äüpe  jur  fauli- 
gen Äüpe. 

2)  durchgegangene  ober  jerfefcte  Stnpe. 

i  i  Sie  burebgegangene  Äupe  erfennt  man  ei* 
|iige  Sage  nad)  bem  ©rwdrmen  fogleid)  an  iljrem 
\  faulen  ©erud);  fte  erreicht  ftufenweife  ben  3ujtanb 
per  3erfe£ung.  ptö  S3ab  unb  ber  SBobenfafe  l)aben 
bie  §arbe  t>e3  rotl)lid)en  £f)one3,  bic  ftd)  an  ber  guft 

in  ©elblicfygvün  üerwanbelt.     <tifter£§  ift  fanft  unb 

euerer  weid)  anjufublen.  ©teKbem  ftnb  fef;r  breit, 
Lmb  wenn  man  auf  fte  bld|l,  teilen  fte  ftd)  unb  ücr* 

einigen  ftd)  fet;r  langfam,  bisweilen  gar  nidftt  wiebev. 
.  3ji  eine  Äüpe  in  biefem  stefanbe,  fo  muß  fte  aufge* 
barmt  unb  mit  2  Seilern  (2  9>fb.)  ÄalE  gefpeift  werben. 

SBenn  man  fte,  anfiatt  fte  $u  erwärmen,  ar* 
leiten  laßt,  fo  gibt  fte,  trofe  tyrer  Äranfyeit,  jum 
[Srftaunen  weit  bunflere  unb  glanjenbere  garben,  al3 
,:>orl;er;  fte  fyaben  aber  geringere  $altbarfeit.  @3  i|l 
Ml)tx  ju  t>ermut&en,  baß  burd)  eine  ju  jiarfe  ©dl;* 
J  :ung  bie  Äüpe  eine  größere  Quantität  Snbig  aufge- 

oft  fydlt. 

j  9iad)  ber  2£rbeit  wirb  man  fte  balb  gdnjlid)  $er; 
,  fefet  unb  in  Äurjem  in  wolliger  gdulniß  fmben ,  wo 
( \k  einen  jtinfenben,  dußerji  wibrigen  ©erud)  von  ftc& 
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gibt.  @6  fagen  baffer  mehrere  <5d)rift{Mer ,  bte  öon 
tiefem  ©egenftanbe  l)anbeln,  eine  fote^e  Äüpe  muffe 
man  foaleicfc  in  baS  SBaffer  flutten,  Sieg  ijt  jebod) 
feineöroegS  ber  gall ,  fonbern  e$  gibt  noefy  SRittel, 
aud)  biefem  ttebeijianbe  abhelfen.  @S  ijl  alter? 
binqS  tvat>r ,  wenn  man  ba£  Sab  unb  ben  33obens- 
fafe  tiefer  Äüpen  auf  ba3  genauere  unterfud&t,  baß 
c3  nic&t  möglich  tjl,  ein  2ttom  Snbig  bavin  ju  erfen- 
nen,  m*n  aud)  nod)  fo  totel  bavin  enthalten  ijt. 

£>arau£  ijl  aber  feineSwegS  ju  folgern,  ba£ 
ber  Snbig  verfault  frt>»  25  a  er  in  fo  fleine  Steile 
verrieben,  feiner  blauen  gavbe  beraubt  unb  t>on  bemi 
SBaib  unb  Ärapp  eingewicfelt  ijl,  fo  fann  man  tt>n  I 
mit  ben  2fugen  niefet  untevfd£)eiben.  SBeil  er  einJ 
feljr  große  SJerwanbtfdjaft  $u  bem  ©auerfioffe  befi^t  I 
Den  er,  wenn  auefy  feine  blaue  garbe  fid)  in  ©rür] 
üerwanbelt,  bennod)  nid)t  ganj  verliert,  fo  !ann  eil 
oon  gdulniß  ganj  frei  fet>n ,  wenn  jene  ©ubjknjerj 
aud)  oerfault  ftnb. 

35aö  fixere  3Rtttel  baju  tfi:  baß  man  fo 
aleidE)  nad)  23  e  r  b  a  1 1  n  i  ß  einige  SeUer  t>  o  l 
Äalf  in  bie  Äupe  fdbuttet,  mit  ben 
£8obenfa£e  burd)  einanber  rübvt  unb  nad 
unb  nad)  in  immer  fl  einem  Quantität  er 
b  amit  fortfahrt,  b t ^  bte  ©dfyrung  wiebe 
onbebt,  2>abei  aber  barf  man  fid)  ntd>t  übereilen 
fonfi  bringt  man  bie  buvdjgegangene  Äüpe  in  ber! 
3ußanb  ber  SJerfc&drfung. 

3)  ©ebro^eneS  ©rün, 

SMefe  Äranfbeit  ber  Äupen  ift  ben  Sdrbern  we  j 
nig  befannt,  weil  bie  meiften  tyre  2Tufmerffamfeit  nu  j 
auf  bie  fdjarf  geworbene  unb  bie  burdjgegan, h 
gene  Äupe  richten.  Äommt  fte  it^nen  nun  t>or,  f  : 
finb  fte  in  S3erlegenl;eit  unb  wiffen  ntc&t,  ab  fte  bi  | ; 
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Rßpe  mit  Äalf  ober  mit  fchletmigen  ©ubjlanjen  fpeU 
fen  follen.  2Belcf)ee>  SKtttel  t>on  bet'Den  ffe  auch  an* 
roenben,  fo  üerfchdrfen  fte  entweber  biefelbe  ober  jers 
fegen  fte. 

Siefer  franfe  3uj!anb  einer  Äüpe  entfielt  burc^ 
mehrere  Urfachen :  1)  trenn  ber  SBaib,  ben  man  an* 
roenbet,  in  feiner  3ubereitung  ju  fel)r  gegolten  bat; 
2)  wenn  man  eine  Äupe,  ehe  fte  in  bem  gehörigen 
3ujianbe  ifi,  ober  wenn  fte  e3  t ft,  entweber  ju  lange, 
ober  ju  oft  arbeiten  laßt;  unb  3)  wenn  man  fte 
nicht  genugfam  unb  bann  ju  übermäßig  ober  ju  über« 
;eilt  fpeifet.  Siefe  Umfldnbe  bringen  bann  bie  ©df)* 
rung  einer  Äftpe  in  Unorbnung. 

Siefen  Sujlanb  einer  Äupe  erfennt  man  an  fofe 
•genben  Srfcheinungem  SaS  SSab  unb  ber  33obenfa& 
'•'haben  eine  bunfel  brdunlicbgiüne  SDliucnfarbe,  bie  ftd) 
4n  ber  ßuft  nicht  üerdnbert.  Sag  Sab  bat  eine  fet>r 
geringe  ober  gar  feine  S3Iume;  feine  2(bern  ftnb  fajt 

unbemerfbar;  e3  fül)lt  ftdf)  weber  raub/  noch  wetd) 
jbn  unb  es  fehlt  ihm  ber  oben  genauer  bezeichnete,  eis 
^entbümliche  metallifcfye  ©eruch-  Sie  ßuftbtafen,  welche 
11  '»mporjleigen ,  wenn  man  auf  ben  ©runb  ber  Äüpe 
fcjiößt,  haben  eine  grauliche  Sarbe;  unb  bie  SBaare, 
Welche  man  färbt,  fommt  mit  einer  fetyr  fdbmu^igett 
^raulic^blauen  garbe  tyetiu&  ©obalb  man  biefe  @r* 
11  [djeinungen  gewahr  wirb:  muß  man  bie  Äupe 
"erwärmen,  ohne  ihr  Äalf  ju  geben  unb  ihr 

einige  ^)funb2Baib,  ber  ntd)t  gegolten  fyat, 

$  uferen.   @be  jroölf  ©tunben  vergehen,  wirb  bann 

bie  ©dbrung  wieber  l>ergeftetlt  fepn. 

2lu3  bem  ©efagten  erbellet,  baß  bie  Äfipe  in 
f  Sefabr  fommt,  wenn  bie  ©dbrung  buref)  irgenb  eine 
ü  Urfad^e  in  ihrem  ©ange  unterbrochen  wirb.  Um 
I  folche  3ufdlle  ju  üerbüten ,  i|t  ba£  einfachste  unb 
j  [tcherfle  SDftttel ,  baß  man  SBaib  anwenbet ,  welcher 
laicht  gegohren  ^at»    ©ine  mit  folgern  SBaib  ange* 

20  * 
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jlellte  Äüpe  gewahrt  gro£e  S3ortfeeife;  fte  arbeitet 
hurtig ;  man  fatm  fowofel  2BolIe,  aI8  ©eiber  leinenes 
©am  unb  SSaumrooße  barauf  färben,  unb  fte  bauert 
fo  lange,  att  man  wiü.  @ine  Äüpe  hingegen,  welcfee 
mit  gegorenem  2Saib  angejMlt  Horben  ijt,  bauert 
nur  ein  Safer,  ober  feocfejlenS  ad^efen  SRonate:  bann 
muß  fowofel  baS  S3ab  als  ber  S3obenfa£  weggefegt; 
tet  werben» 

UebrigenS  ijt  eS  leid&ter,  bte  ©dferung  ju  mäßi- 
gen, als  fte  wteber  feerüorjubringen* 

§,  2. 
JDte  3nbi(jM:pe» 

©o  nennt  man  eine  Äüpe,  weldje  ofene  SBaib 
bloS  mit  Snbig  angepeilt  wirb,  llutif  feeißt  fte  ju« 
weilen  bie  o t af c^enP üpe,  weil  man  jur  Äuflö* 
fang  beS  SnbigS,  naefebem  er  t>om  ©auerjioff  be* 
fteit  worben  iff,  $)otafcfee  anwenbet*  £)ie  2(njMlung 
fcerfelben  gefefeiefet  auf  folgenbe  SBeife* 

SSRan  füllt  einen  gewöhnlichen  Äejfel  Don  50  : 
bis  60  SBaffereimern,  ben  (Simer  ju  24  $)funben  ge; 
rennet,  mit  2Baffer  an,  fd&uttet  12  $Pfb.  gute  ^otafdje,  ' 
4  $Pfb,  guten  Ärapp  unb  eben  fo  mel  Äleie  feinein  l 
unb  evfei^t   ifen  allmdlig   bis  auf  75  ©rab   beS  t 
Steaunutr'fd&en  SfeermometerS* 

Jpat  baS  Sab  biefen  ©rab  tton  SBdrme  erreicht,  i 
fo  fcfeöpft  man  eS  mit  bem  S3obenfa£  in  eine  fupferne 
Äüpe,  welcfee  mit  ber  fupfemen  SBaibfüpe  biefelbe 
ffiefefeaffenfeeit  feat  unb  80  bis  100  ©imer  faffenfanm 
Sn  tiefe  Äüpe  fefeuttet  man  10  bis  12  *Pfunb  jer; 
mafelenen  Snbig  unb  füllt  fte  fcollenbS  bis  6  Singer  i 
breit  üom  Sfanbe  mit  feeißem  SBaffer  an.  Sann 
utfert  man  ben  Snfealt  eine  fealbe  ©tunbe  lang  burd)  . 
etnanber,  beeft  bie  Äüpe      unb  gibt  ifer  ein  geuer, 
melcfeeS  baS  S5ab  bei  einer  SBdrme  jwifd&en  30  unb  35° 
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SReaumur  ex\)ält    £)er  Ärapp  unb  bie  Älete  entjie^ 
ben  bem  Snbig  ben  ©auerfioff,  unb  bie^otafdje  loji 
nachher  auf» 

3wolf  ©tunben  nad&foer  rührt  man  bie  Äüpe 
t>on  neuem  auf  unb  fo  alle  gwolf  ©tunben,  bis  baS 
83ab  eine  grünlichgelbe  garbe  erhalten  l;at  unb  auf 
fetner  SDberfldd^e  fupfrige  glecfen,  blaue  2£t>ern  unb 
eine  fd)6ne  blaue  33litme  firf>  gebilbet  haben,  waS 
gewöhnlich  nach  SSerlauf  öon  48  ©tunben  geflieht. 

9lun  fefet  man  bie  Srift  hinein  unb  eröffnet 
Die  Äupe  auf  biefelbe  Sßeife,  wie  bie  SBaibfüpe. 

SBenn  man  ju  arbeiten  aufbort,  fo  xül)xt  man 
Die  Äüpe  auf,  beeft  fte  ju  unb  erhalt  fte  fortwährend 
warm* 

SBirb  baS  Sab  fd^tvac^,  fo  fluttet  man  3  $fb. 
$otafche,  1  $Pfb.  Ärapp  unb  1  9)fd.  Äleie  in  einen 
fteffel  mit  6  bis  8  (gimem  SEaffer,  erfoifct  biefeS 
Sab  bis  auf  75°  9t» ,  gießt  eS  bann  in  bie  Äüpe 
unb  rübrt  alles  burch  einander. 

SSon  3eit  ju  Seit  fefet  man  auch  einige  Pfunde 
3nbig  l}inju,  bamit  ber,  welcher  jur  gdrbung  ber 
3euge  tterwenbet  worden  ijt,  erfefet  wirb.  3n  biefem 
Salle  muß  fie  aber  auch  mit  einem  gleichen  ©ewiebt 
Krapp  unb  bem  doppelten  an  $)ötaf$e  gefpetji 
werben. 

9?ach  ©chraber,  in  SergenS  gdrbebud),  foll  man 
eine  Äüpe,  bie  obngcfdbr  6000  $PfD.  SBajJer  halt, 
bis  auf  einen  halben  $uß  anfüllen,  bann  geuer  an; 
machen  unb  bie  Äüpe  aümdlig  fo  feljr  erdigen  /  baß 
man  faum  bie  £>anb  barin  leiben  fann.  Seim  Zxy 
füllen  gibt  man  20  $Pfb.  guten  Ärapp,  eben  fo  üiel 
SSeijenfleie  unb  30  spfunb  gute  ^Potafcbe  ju,  rührt 
alles  wol;l  um,  bamit  bie  Temperatur  gleichartig 
werbe,  unb  feljt  bann  14 — 16  $Pfb.  guten  Snbigo 
ju.   Sann  rührt  man  gut  auf,  beeft  bie  Äüpe  31t 
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unb  läßt  fte  18  ©tunben  jte&en.  ©obalb  ft$  beim 
2Cufrül)ren  bie  33lume  jeigt,  gibt  man  ber  Äüpe  wie* 
ber  Seuer,  unb  fobalb  Die  Äupe  bie  S5tume  i)ält, 
fügt  man  15  f)f&  9)otafc&e  ju,  rüt>rt  fte  auf,  wdrmt 
fte,  laßt  fte  3 — 4  ©tunben  fielen,  rüt)rt  fte  wieber 
auf  unb  nad)  3  —  4  ©tunben  wirb  fte  t>eUer  grtm 
fepn.  ©teben  bie  SSlumen  nun  ganj  fe|i,  fo  fugt 
man  abermals  15  9>funb  9>otafd)e  jn,  rütjrt  alles 
gut  auf  unb  lagt  es  3  —  4  ©tunben  flehen.  Sann 
gibt  man  ber  Äüpe  etwa  1|  $PfD.  Äalf ,  rüJ>rt  fte 
einigemal  ju  gehöriger  Seit  um  unb  gibt  ibr  Äalf, 
bis  fte  flar  tjl.  3m  Anfange  wirb  bie  Äüpe  nicfyt 
fo  ganj  gelb,  wie  bie  SBaifcfüpe,  aber  fte  muß  im 
2tu6fd?ütten  bräunlich  gelb  unb  bicf  fet;n  unb  muß 
jiarf  auffärben*  ©obalb  bie  Äupe  abgeblauet  tji, 
fann  man  it>r  nad)  ^Belieben  Snfcigo  jufe^en  unb 
gibt  auf  jebe§  $Pfunt>  Snfcigo  1  9)fb.  Ävapp  unb  eben 
fo  Diel  Äleie  nebji  2—3  $fb.  $>otafd)e  auf  jebeS 
^Pfunb  Snbigo  unb  fd&ärft  t>a$  ©anje  mit  Äalf  au3. 

SBenn  bie  Äupe  aufbort,  lebhaft  blau  ju  fär- 
ben ,  fo  muß  man  fte  ausleeren  unb  Don  neuem  an- 
jieHeit.  SBenn  bie  ^otafc^efüpen  einmal  25  Sage 
im  ©ebraud)e  ftnb  unb  unterbeffen  öftere  mit  UlfaU  unb 
Snbtg  gefpeijl  würben,  ijl  man  in  ber  9tegel  geno- 
tt)tgt ,  fte  frtfd)  anjufe^en«  ©iefe'S  fommt  bal)er, 
baß  baS  2Üfait  bann  t>on  ber  fetten  ©ubftanj, 
welche  bie  SBoHfafer  enthalt,  gefdttigt  ijh  bilbet 
ftd)  ndmli<$  eine  llxi  ©eife,  bie  ba3  Älfali  unfähig 
mad)t,  neuerbingS  besorpbirten  Snbig  aufjul&fen; 
man  muß  alfe  bie  ÄüpentififfiflPeit  burd)  eine  anbere 
erfegen,  woburd)  ein  großer  gjerlujl  an  2Ufali  ober 
Dötäfc&e  entjie&t.  #err  ßapplet  in  (Slbeuf  bat  ftd) 
jebod)  überzeugt,  baß  man  bem  Äali  ber  alten  Äü; 
penflüfftgfeiten  bie  ©ubjianjen,  welche  feine  SBtrfung 
neutraliftren ,  entjtet)en  unb  e£  neuerbingS  jum  2(uf- 
lofen  Don  Snbig  benufeen  fann» 
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@r  bringt  51t  tiefem  3wecf  t>ie  alte  Äupenflu|  = 
ftgfett  in  Äufen  unb  üermifcht  fie  barin  mit  g$r4nm 
tem  Äalf  in  fchwachem  Ueberfchuß-  £)ie  entjkn: 
bene  unauflösliche  Äalfoerbinbung  laßt  er  auf  bcm 
SBoben  frdfc>  abfegen  unb  jiel)t  Die  glüfftgfeit  bind) 
Jpafywt  in  einen  gemauerten  S3cl)dlter  ab,  worin  \w 
ftd)  noc^  oollenbS  fldrt;  entließ  treibt  er  fie  mit  einer 
9)umpe  in  ein  Socal,  roelc&eö  fich  20  guß  über  bem 
S5oben  ber  gdrberet  beftnbet  unb  wo  bie  giltrirappa- 
rate  aufgehellt  ft'nb.  (Sine  große  9iol)re  oertfyeilt  Die 
glüfftgfeit  in  ben  gittrirapparaien;  jeber  berfelben  be; 
jW}t  auS  brei  Siefen,  unb  jebe  JRetlje 

1)  auS  einem  honjontalen  Sroge,  ber  mit  ©anb 
ausgefüllt  unb  mit  einem  Suche  beberft  ijl,  welches 
bie  glüfftgfeit  üon  ben  S3el)dltern  aufnimmt; 

2)  auS  4  giltrirfufen,  voetcöe  mit  ©Richten  oon 
©trol),  2£fd&e ,  töanb  unb  geflogener  Äotyle  üerfehen 
unb  mit  einem  Suche  bebeeft  ft'nb; 

3)  auS  oter  Keinen,  mit  ©anb  gefüllten  S3ott t- 
chen,  bie  über  jeber  Äufe  unb  unter  ben  Jahnen  OeS 
SrogeS  angebracht  finb;  ihr  S3oben  ifl  wie  ein  ©:u 
her  burchlochert; 

4)  auS  einem  Äaften,  ber  unter  ber  gilterreiljc 
angebracht  ift  unb  bie  glüfftgfeit  aufnimmt,  welche 
auS  biefen  ablauft, 

SSlan  »erfahrt  nun  folgenbermaßen  :  ®ie  mit 
Äalf  beljanbelte  glüfftgfkut,  welche  in  ben  33el)dltern 
anlangt,  wirb  in  bie  erjie  9?eil)e  ber  giltev  geleitet; 
nachdem  fte  fyier  buid)  ben  ©anb  im  ISrog  unb  bureb 
bie  ©ehielten  ber  gilter  gebrungen  tjt,  fammelt  fte  fid>  in 
einem  Äajien  unb  wirb  oon  biefem  mitteljl  einer  3Öru4/ 
pumpe  in  bie  jweite  unb  enblich  in  bie  britte  gtlter; 
reihe  getrieben,  SUon  bem  britten  Äaften  fommt  bie 
glüfftgfeit  in  ben  $auptbel)ältev,  ber  ftd)  in  ber 
SRitt*  beö  gdvbehaufeS  befinbet :  2>ie  fo  liehanbelte 
Äüpenflüfftgfeit  ^at  ben  faulen  ©eruch,  welchen  fte 
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anfangs  befaß,  ganj  verloren,  ifi  flar  unb  nur  noch 
fcbwad)  rotblich  gefärbt.  SebeS  gilter  functionirt 
biet  SBocöen  ober  einen  Sftonat. 

2Benn  bie  gdrberei  in  Sfodttgfeit  iff,  wdhrenb 
bie  gtlter  ber  erften  Sfeibe  erneuert  werben,  fo  bringt 
man  bie  Äupenflüffigfeit  fogletch  auf  bie  jweite,  bann 
auf  bie  britte  gitterreibe  unb  julegt  auf  bie  erfle  gu* 
rü<f,  Don  ber  au3  fte  gereinigt  in  ben  £auptbebdlter 
gelangt  Siefen  Verfahren  ifi  baffelbe,  welches  man 
in  ben  ©alpeterftebereten  beim  Auslaugen  ber  falpes 
terbaltigen  Materialien  befolgt  SBenn  man  ben 
auS  ben  giltern  genommenen  ©anb  auSwdfcht,  ijl 
er  lieber  ju  neuen  Operationen  antvenbbar.  2fud) 
bie  Äot)le  Fonnte  man  lieber  benu^en,  wenn  man 
fte  in  einem  gufetfernen  ßplinber  ber  9iotbglül)hi£e 
auSfefeen  würbe. 

Sie  nach  SappletS  Verfahren  gereinigte  Äupen^ 
flüffigfeit  liefert  eben  fo  gute  Siefultate,  alS  eine  mit 
fdufltcfcev  $otafcf)e  frifcb  angefefete.  (@ine  2(bbilbung 
von  ßappletS  Apparat  ftnbet  man  im  erjlen  Sunitjeft 
bc§  polptecf>nifd)en  SournalS  1838.) 

2>te  Snbigfüpe  ijl  jwar  t>tel  tbeurer,  als  bie 
SBatbfüpe,  weil  ber  Snbig  allein  bie  blaue  garbe  ju 
liefern  bat,  fte  üerfd&afft  aber  auch  größeren  S5ortl)eil, 
al§  le^tere.  ©ie  ifi  weit  leichter  ju  führen  unb  nid>t 
ben  Äranfheiten  unterworfen,  welche  burrf)  bie  imer* 
Fennbare  S3efcbaffenbeit  be£  2Baib$  unb  bureb  ben 
SWangel,  ober  baS  UebermaaS  an  Äalf  entjieben.  J 

Sie  $)otafcf)e  tfi  t>tel  aufloelicher ,  alö  ber  Äalf:  I 
ba6  garbebab  t(i  baber  reichlicher  mit  garbeftoff  an- 
gefüllt,  bie  ©toffe  erhalten  alfo  eine  Diel  fattere  garbe,  I 
als  in  jener  mit  Äalf  angebellten  Äüpe. 

Sie  9)otafd)enfüpe  färbt  auch  fcbneüer:  in  einer  I 
fajl  um  bie  #dlfte  fürjem  3eit  ft'nb  Sßolle  unb  Suche  ; 
von  ber  garbe  burchbrungeu,  al§  in  ber  gewöhnlichen  9 
warmen  Äüpe.   (Snbiich  fann  man  biefe  Äüpe  nicht  I 
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nur  um  SBoUe,  fonbern  aud)  um  ©eibe,  Leinengarn 
unb  33aumwotIe  faltbar  blau  ju  färben,  benufeen. 

geine  Sud^e  fann  man  in  ber  spofafcfyenfüpe 
beffer  burdbfdrben,  al3  in  ber  anbevn;  bie  in  ber 
$)otafd)enfüpe  gefärbten  Sucbe  verlieren  beim  na% 
maligen  SBafcfyen  mit  2Ufalien  unb  ©eife  weniger 
Pigment,  treibe  gute  @igenfd)aft  ftd)  naefy  mehreren 
SRonaten  ber  Äüpenbauer  in  gleichem  Sftaafe  credit. 
$latf)  SSerfudben,  welche  in  SSerltn  angebellt  werben 
finb,  erforberten  bie  fo  gefärbten  Sudje  beim  SBafdjen 
Dor  bem  2Ba(fen  ^  ©eife  weniger,  fcf)mu£ten  nad) 
ber  Appretur  gar  ntdt)t  ab,  unb  felbft  fiarfe  £ud)e 
waren  üoUfommen  burcfygefdrbt.  25ie  ^Beobachtung, 
baß  in  ber  $otafd)en?üpe*  gefärbte  Sßolle  ftd)  fd)led)t 
ucrfptnnen  laffe ,  f>at  man  ebenfalls  in  SBerlm  ntd^t 
betätigt  gefunben. 

SÄan  fann  bie  gute  33efd)affenf)eit  biefer  Äupc 
außer  an  ber  garbe,  aud)  am  ©efüljl  unb  an  bem 
©erudE)  erfennen.  £>er  festere  ift  jwar  nidE)t  ber 
efftgä&nlid&e ,  metallifcfye  ©eruef)  ber  SBatbfüpe,  aber 
bennoef)  t>6c±>ft  eigentümlich  güt)lt  ftd)  bie  Äüpc, 
wenn  man  mit  ben  JMnben  barin  arbeitet,  raul)  unb 
fprobe  an  unb  riecht  füßlidb,  fo  ift  fte  ju  füjj,  ift 
fte  im  ©efüble  glatt  unb  glitfcfyig,  fo  ift  fte  red£)t, 
riecht  fte  aber  nad)  Sauge,  fo  ift  fte  ju  febarf  unb 
wirb  trübe  über  bem  ©lauen»  Sjt  ber  gebier  ber 
©cf)drfe  ntdjt  ju  groß,  fo  färbt  bie  Äüpe  bennoef) 
gut,  fd)6n  unb  feft.  £)en  eben  angeregten  gcl;lern 
abjufyelfen,  bürfte  x\atf)  bem  oben  ©efagten  ntcftt 
fcfywer  fet>n. 

£)te  Äleie  unb  ber  Ärapp  finb  fyter  bie  <S\\bftan; 
jen,  weld)e  jur  2)e3ojn)bation  bes>  SnbigS  btenen, 
unb  bie  $j)otafd)e  loft  benfelben  alSbann  auf»  ©er 
©erud)  einer  folgen  Äüpe  ift  im  milben  unb  fdfjarfen 
Suftanbe  t>on  bemjenigen  ber  Söaibinbigfüpe  notfc 
wenbig  üerfcfyieben ,  ba  fyter  fein  2Baib,  ber  eine  be- 
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beutenbe  Wenge  ftmmonia!  entwtcfelt,  üorhanben  iji; 
ba£  SJergrünen  i|T  bei  tiefer  Äüpe  fidrfer,  al6  bei 
ber  gewöhnlichen,  ber  33obenfa£  aber  fet>r  gering, 
weil  "bie  große  Quantität  2öatD  wegfallt. 

©er  garbeftoff  be3  ÄrappS  äußert  jebod)  einen  1 
eigentümlichen,  im  golgenben  näher  ju  beobachtetem* 
(Stnfluß.  Sagt  man  nämlich  eine  gewiffe  Spenge  ber  i 
glufftgfett  -au3  einer  3nbigfttpe  erfalten  unb  an  ber 
8uft,  inbem  man  ffe  jiarf  umvührt,  fo  lange  ftet)en,  c 
bis  aller  barin  aufgelojle  farblofe  Snbigo  fiel)  t>oll-  ( 
fommen  orpbirt  unb  feine  blaue  gdrbung  angenonuj! 
men  bat  unb  ftltvirt  bann  biefe  glüffigfett,  fo  werben  V 
baumwollene  (Stoffe,  welche  man  mehrere  ©tunbenp 
hineinlegt,  nur  eine  fdjwadbe,  fal)lr6tl)liche  garbe,  1 
wollene  eine  bunfle  faljlrothe  unb  feibene  eine  gelbe 
fa^le  Sarbe  annehmen. 

©obalb  man  biefe  Shatfachen  auf  bie  SBartm 
füpen  anwenbet,  werben  bie  Srfcheinungen  flar  wer* 
ben,  welche  fid)  jeigen,  wenn  man  eine  9feibe  t>on 
garbenabjlufungen  auf  wollenen  unb  auf  feibenen 
Seugen  hervorbringen  will.  SD?an  erhalt  nämlich  hier 
heitere  garben  t>on  einem  S3lau  mit  einem  ©tich  in§ 
©rünliche  auf  ber  einen  unb  mit  einem  ©tich  in 
ein  bräunliches?  SBiolet  auf  ber  anbern  Seite  unb  eU 
nige  Sroifchentone,  welche  man  rein  blau  nennen 
fonnte.  2tffe  garbenabjlufungen  auf  ber  SBolle  fte* 
chen  jeboch  weniger  tnS  ©rünliche,  al§  bie  auf  ber 
©eibe. 

2)te  @r?lärung  ijl  hier  leicht :  bie  ©toffe  neh- 
men nämlich  bei  hellen  Nuancen  au§  bem  Snbigblau 
©elb  genug  auf,  um  einen  ©tich  in§  ©itnltche  ju 
erzeugen,  wdhrenb  bei  ben  bräunlichen  Nuancen, 
wenn  fuf)  auch  ©elb  fijrirt,  bie  SOJenge  beffelben  im 
SBerhdltniffe  jum  Snbigblau  nur  fo  gering  ijt,  baß 
nicht  allein  fein  grünlicher  ©tich  entliehen,  fonbern 
auch  ba$  3ioth  aus  bem  Snbigo  unb  ba$  auS  bem  Ärapp 
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wrd)  ba3  ©elb  ni$t  überwältigt  werben  Fann,  miU 
)jn  ber  oiolete  Son  ber  fiaxbe  entfteben  muß.  2Benn 
Die  (Seite  nun  ftd)  baburd)  üon  ber  SBoüe  untevfcfeet- 
Det,  baß  fte  in  ber  erfalteten  ojrpbirten  Snbigauflo* 
fung  mebr  ©elb  als  9?otb  ftjrirt,  fo  muffen  aud)  Die 
in  ber  warmen  Äüpe  gefärbten  feibenen  ©Joffe  mebr 
grünlich  als  bie  wollenen  erfdjeinen;  au£  eben  bem 
©runbe  jetgen  ftd)  aud)  unter  ben  S^ifcbenrdumen, 
wo  enblid)  ba3  ©elb  ba3  9?ott>e  neutralijut,  oollforn* 
men  blaue  garbenabftufungen.  £)iefe  ©rfldrung  be*. 
fiätigt  ftd)  aud)  baburd),  baß  bie  mehrere  ©tunben 
inS  SBaffer  getaufte  gefärbte  ©eibe  \i)x  ©elb  verliert 
unb  mit  bem  ©tid)  in£  33iolet  jugleid)  eine  weniger 
lebhafte  gdvbung  annimmt 

Söill  man  wollneö  ©am  au§  ber  warmen  Äüpe 
in  fet)r  bettern  Nuancen  färben,  fo  Derbünnt  man 
etwas  glüfftgfeit  au3  einer  frifd)  angefebten  warmen 
&üpe  mit  ber  geborigen  Quantität  Siegen;  ober  gluß; 
i  waffer,  bod)  foll  man  nid)t  mel)r  alö  2  ober  3 
Nuancen  au§  bemfelben  SBabe  färben.     $at  man 
auf  biefe  2trt  8  Nuancen  gefärbt,  fo  muß  bie  erjte, 
jweite  unb  britte,  t>on  ber  b^ffan  angefangen,  2  8St« 
nuten  lang  in  SBSaffer  tton  40  —  41°  SReuumur,  bie 
\  vierte  eben  fo  lange  in  SBaffer  Don  64°  3?.,  bie  fünfte, 
I  fechte,  ftebente  unb  acfcte  enblid)  2-3  SÖf muten 
i  lang  in  SBaficr  t)on  78°      getauebt  werben,  woburd) 
ber  fable  garbejloff,   welcher  ftd)  jugleid)  mit  bem 
Snbigblau  auf  ben  ©toffen  ftjrirt  fcat,  abgezogen 
wirb» 

SOian  madjt  jebod)  üorndmltd)  jum  SBlaufdrben 
;  ber  ©eibe  barum  von  ber  Snbigfüpe  ©ebraud),  weil 
eine  Äüpe  üon  36  Qnmern  baju  l;inreid)enb  ift,  unb 
üermmbert  bie  angegebene  Quantität  ber  Stotafd&e, 
be$  ÄrappS  unb  be$  3nbig3  beinabe  um  bie  $4(ft& 
2(ud)  pflegt  man,  wenn  bie  jum  gärben  ber 
©eibe  bestimmte  Snbigfüpe  blau  geworben  ip ,  \l)x 
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Dor  ber  gdvbung  einen  $laä)\a%  Don  2  ^>fb.  ^)ot- 
afdje  unb  |  $funb  Ärapp  ju  geben,  fte  aufzurühren 
unb  nad)  Dtcr  ©tunben  barauf  ju  färben.  Sie 
SBaibfüpe  unb  anbere  Äupen  färben  bie  ©eibe  nid£)t 
fdjnell  genug» 

Um  bie  ©eibe  jur  Färbung  üorjuberetten ,  votvb 
ffe  bloö  mit  ungefähr  SO  Sßrocent  ©eife  auSge* 
focf)t  unb  jvrel  -  ober  breimal  in  fließenbem  SBaffer 
gefpült.  ;  1 

SD?an  bringt  bie  ©eibe,  bamit  man  eine  gleich 
mäßige  garbe  erhalt,  in  fleinen  Steilen  in  baS  5Bab. 
9?a$bem  man  ffe  einigemal  burdbgejogen  bat,  brücft  , 
man  fie  über  ber  Äüpe  fiar?  au§,  lüftet  fie,  baß  ffe 
abgrünt ,  wirft  ffe  l;ernad)  in  retneS  SBaffer,  ringt 
ffe  bann  einigemal  an  bem  9?mgpfal;l  unb  troefnet 
fte ,  rooju  man,  wenn  bie  Seit  ober  ba§  2öetter  e§ 
erforbert,  auef)  ©tubemrdrme  anwenbet.  i 

£)aS  ©ab  ber  3nbigföpe,  fo  retcE)  e§  auef)  an 
Snbtg  fet)n  mag,  tji  niebt  l}inreid)enb,  ber  ©eibe  fel)t 
bunfle  ©d^attirungen  Don  ©lau,  wie  Sürfblau  unb 
Äonnigeblau  iji,  ju  geben,  ©oll  ffe  bie  erfiere  ©tufe 
erhalten,  fo  muß  ffe  in  einem  fefjr  fiarfen  33abe  üon 
sDrfeitte,  fofl  fie  bie  lefcteve  bekommen,  in  einem  efc 
wa3  fd)wdd)ern  baju  üorgefdrbt  werben. 

3Cud)  fann  man,  um  ffe  ÄonigSblau  barjuftel* 
len,  6ocf)eni(Ie  anjiatt  ber  Sfrfeißc  anwenben.  £>iefe 
©tufe  Don  S3(au  beißt  bann  feines  S3Iau. 

Sie  xofyt  ©eibe  (aßt  ffd)  ebenfalls  auf  ber  Äüpe 
blau  färben,  wenn  man  nur  bie  au§fu<$t,  welche 
Don  Statur  weiß  ifi  unb  fie  üor  ber  gdrbung  buref); 
aus  mit  SBaffer  nefet.  £)a  übrigens  bie  rolje  ©eibe 
bie  garbe  leichter  annimmt,  als  bie  abgeFocfyte,  fo  ifi 
eS  Dortbeilbaft,  juerjl  bie  abgefocfyte,  bann  bie  rol;e 
gu  färben.  S3ei  bunflen  Sarben  üerfdl;rt  man,  wie 
bereits  gefaßt  worben  tjh 
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5)  Äalte  Äftpe  ober  33itrtolFüpe, 

©o  beißt  biefe  Äüpe  bavum,  rfceil  Mt  auf  ifjr 
Cjefärbt  wirb.     Sie  wirb  auf  folgenbe  SBeife  an; 
jejteUt. 

9Ran  füllt  eine  Sonne  üon  400  big  500  SDJaaS 
jngefdfyr  big  juv  #älfte  mit  Söaffer  an,  fluttet  12 
Pfunb  fcfywefelfaureg  ©ifenojrpbul  ((Sifenoitriol,  Äus 
■jferwaffer),  4  big  5  *Pft>.  jermafclenen  Snbig,  16  $fb. 
nit  SBaffer  gelöfc&ten  Äalf  (jtnetn,  rübrt  biefe  ©üb* 
■  tanjen  eine  SSierteljhmbe  burd)  einanber  unb  laßt  fte 
sm\  big  brei  ©tunben  ruften.  SBenn  bag  S3ab 
pblld)  grün  geworben  ijl  unb  auf  ber  Dberfldcfye  ftcf) 
laue  Bibern,  fupfrige  Slecfe  unb  eine  fd)6ne  ©lume 
luigen,  fo  füllt  man  bie  Äüpe  ganj  mit  Söaffer  an, 
Hfftrt  fte  um,  laßt  fte  bann  5  —  6  ©tunben  (let;en 
i  4nb  färbt  barauS. 

SBenn  man  flatt  beg  falten  SBafferg  beg  beißen 
3on  35  bi§  40°  8f.  ftcf)  bebten*,  fo  fommt  bie  Äüpe 
einige  ^tunben  efjer  ju  ©tanbe. 

2)ag  33erl)dltniß  ber  3ngrebtenjen  Fann  t>er* 
Rieben  fepn,  je  nad)bem  ber  Snbig  mel)r  ober  mm* 
per  reid)  an  gdrbeftoff,  ber  Äalf  frifd&er  unb  beffer 
(unb  bag  grüne  fcfcwefelfaure  ©ifenojrpbul  fcon  gelbem 
fcftwefelfauren  ßifenorpb,  in  welcfyeg  eg  ftd)  burd) 
Die  S3erübrung  ber  2uft  auf  ber  Öberfldcf)e  oeraan; 
oelt ,  rein  ifh  3e  weniger  töauerjioff  biefe§  6ifen> 
orpbul  in  ftcf)  bat,  bejfa  roirffamer  ijl  eg,  bem  3n* 
Dig  ben  ©auerftoff  ju  nehmen.  2Bo  mögltd)  barf 
man  fein  anbereg,  alg  burebaug  grüneg  fcf)wefelfaiu 
reg  (Stfenojnjbtil  (grünen  ßrifenmtriol)  anroenben.  Sjt 
eg  äußerlich  gelb,  fo  muß  man  ben  bvitten  ober  oier^ 
ten  Sl)eil  mefyr  nehmen.  2fu<#  barf  baffelbe  Fein 
fd^ti^feTfaureg  Äupferojnjb  enthalten ,  weit  biefeS  ben 
rebucirten  Snbig  foglet$  wieber  ojeybirt.    2)fan  fefet 
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triefer  Äupe  bisweilen  aud)  $)otafd)e  ober  ©oba 
ju  unb  üerminbert  bann  bie  Äalfmenge. 

Sn  biefer  Äüpe  gelten  folgenbe  d)emifd)e  ^njtVsÜ1 
jungen  t>or  ffcf>.   £)a$  fd)roefelfaure  Gnfenorpbul  \vixt> .2 
t>on  einem  S^ett  ber  ^i)otafd)e  unb  be£  ÄalfeS  jer*^ 
fefet.     @3  entfielt  baburd)  fd^roefelfaure^  Salt,  ballt 
in  bem  S3abe  aufgelöft  bleibt,  unb  fd)rcefelfauver  u; 
Äalf,   ber  größtenteils  auf  ben  33oben  ber  Äüpel 
nieberfdttt.   35a3  nun  Don  ber  ©cfywefelfdure  befreite 
©ifenojrpbul  entjiefyt  bem  Snbig  ben  ©auerfloff ,  bert 
er  verlieren  muß,  unb  oj^birt  fiti)  baburd)  jidrfer.  f 
£)er  Snbig  wirb  enblid)  grün  unb  töjl  ficfc  in  bem  h 
Sbeile  beS  ÄaliS  (ber  ^otafdje)  unb  beS  ÄalfeS  auf,' 
ber  nid)t  jur  3*rfefcung  beS  fc&roefelfauren  (Sifenä 
tterwenbet  tvorben  iji. 

Sie  t>egetabilifd)en  Stoffe,  rceld)e  man  in  biefer 
Äupe  färbt,  erhalten  eine  §arbe,  roeld^e  jiemlid)  ge* 
tiau  mit  ber  übereinkommt,  wie  man  ftc  auS  einer 
falten  Snbigfupe  befommt.  £)er  ©runb  bat>on  liegt 
in  ber  fd)n?ad)en  33em?anbtfd)aft  beS  oegetabilifd)en 
gaferjfaffeS  ju  bem  garbefioffe  auS  bem  Snbigo. 

9Ran  glaubt,  bog  baS  (Sifenojrpb ,  rod&renb  e§ 
fid)  mit  bem  Snbigblau  auf  ben  (Stoffen  befejiigt, 
bie  garbe  beS  ledern  verunreinigen  fönne  unb,  man 
baber  beffer  tt)ue,  bie  Äüpe,  jiatt  mit  ©ifenoitriol 
mit  einem  3innojtybulfalj  anjufe^en.  Sern  iji  aber 
nid)t  fo.  £>a3  (Sifenorpbul  befejligt  fid)  jwar  allere 
bingS  auf  ben  ©toffen,  inbeffen  iji  eS  bloS  med)a* 
ntfcb  bamit  tterbunben,  unb  man  wirb  fefyr  fd)6nel 
garben^  auS  einer  (Sifenoitriolfüpe  erlangen,  roemtl 
man  bie  barin  ju  fdrbenben  ©toffe  in  ein  fduerlkf)e3 
Sßaffer  taucht. 

@ine  fold&e  Äüpe  fann  man  auf  alle  Stufen  I 
Don  S5lau  einrichten,  je  nad^bem  man  mebr  ober] 
weniger  Snbig  unb  fd&wefelfaureS  (Sifenorpbul  baju  j 
amvenbet.    SÖ?an  \)at  bafyer  in  großen  gdrbereien 
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)«. mehrere  Äüpen  neben  einanber  jW)en,  beren  jebe  tf>ve 
eigene  ©cbattirung  t)on  S3(au  liefert.  9Wan  fann 
jeroo&nlicfte  Raffer  ju  biefen  Äüpen  benufeen,  bie  in 
*i.2— 3  Sfeiben  natf)  einanber,  unb  fo  roett  üon  etnan* 
Iber  entfernt  aufgehellt  werben,  ba£  man  bequem  um 
|  ite  l)erum  geben  fann.  SKan  färbt  befonben?  ßeinen 
(  unb  ^Baumwolle  barauf. 

9fad)bem  bie  ^Baumwolle  t>orf)er  in  reinem  2Baf; 
rfer,  ober  in  einer  ganj  fd)wad)en  ©oba^  ober  9)ot* 
ufcfyenlauge  üon  etwa  \  ©rab  abgefocbt,  gut  gefpült, 
•J^etrocFnet  unb  bann  in  laulid)e3  SBajJer  eingeweiht 
tlrüorben,  jteljt  man  bie  33lume  auf  bie  ©eite,  bangt 
■  Die  ©tretyne  auf  ©tocfe  unb  um  bie  $älfte  ibrer 
j  fange  in  ba3  33ab  hinein ,  jtefot  fie  mit  benfelben 
kwei  bis  brei  Minuten  lang  auf  unb  nieber,  fo  baß 
rote  eingetauchte  »£>älfte  in  bie  $6be  fommt  unb  bie 
i  untere  eben  fo  lange  eingetaucht  wirb.  Sann  nimmt 
iman  fie  beraub,  winbet  fie,  bamit  ba£  S3ab  nid)t 
[  trübe  gemacht  wirb,  am  JRingpfabl  über  einem  Äübel 
iau3,  lüftet  fie  einige  Minuten,  bamit  fie  abgrünen, 
unb  bringt  fie  auf  bie  £ange. 

©oll  ©am  ganj  bunfelblau  gefärbt  werben, 
wae>  in  fcen  gdrbereien  üiolblau  ober  fattblau 
genannt  wirb ,  fo  gibt  man  ibm  burcb  33el)anblung 
in  brei  ober  flier  Äüpen,  t>on  welken  bie  ledern 
jiarfer  finb,  als  bie  erjlern,  einen  ftarfen  blauen 
'©runb  unb  färbt  e3  auf  einer  fufd)  angefüllten 
lÄüpe,  bie  Dielen  Snbig  entl)dlt,  üollenbS  airö,  winbet 
e£  bann  aue>,  lüftet  unb  trocfnet  et* 

Sn  fernem  gatle  barf  man  unterlaffen,  ba§  ab* 
gegrünte  unb  trocfne  ©am  burcf)  ein  ©auerbab  ju 
jieben,  ba£  bem  ©ewid)t  nad)  au§  50  ober  60  &ptu 
len  SBaffer  unb  1  St)eil  concentrirter  ©d)wefelfdure 
be(M)t,  um  ben  Äalf  unb  ba3  etwa  medbanifcf)  bar; 
auf  befejligte  @ifenon)bu(,  welche  ber  ^Baumwolle  an* 
bangen  unb  ba§  S3lau  matt  machen  fonnten,  weg* 
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aufraffen,  hierauf  fpült  man  eS  fogleic^  in  fliegen- f. 
bem  Sßajfer,  ringt  ee>  au3  unb  trorf net  e3,  bei  feeite-'f 
rem  SÖetter,  an  ber  freien  iuft,  ober  in  ber  £rocfen> 
ftube.  Se^tere6  i(i  beffer,  benn  bie  Sßdrme  extyoty  J 
unb  toerfiärft  ba3  S3(au- 

£at  man  mit  gdrben  aufgebort,  fo  rüfyrt  mann 
bie  Äüpen  auf  unb  laßt  ffc  ru&eru 

SBemt  ba3  33ab  anfangt,  fämd)  ju  werben \: 
fo  reicht  man  ber  Äüpe  2  ober  3  $Pfun&  fd&wefeU ;: 
faureS  (Sifenoypbul  unb  2  *Pfunb  an  ber  Suft  5er- :5 
fallenen  Äalf,  um  ben  £f;eil  beä  SnbigS  wieber  auf« 
julöfen,  mtVbtXf  in  ber  S3(ume,  burd)  bie  35erul)-;? 
rung  ber  atmofp^drtfd^en  Suft,  lieber  ©auerjloff ': 
angenommen  fyat;  benn  tiefer  im  Sßaffer  unauflöslich <  i 
geworbene  Snbig  ftnft  fonfl  auf  ben  SSoben  ber: 
Äupe  unb  gef)t  für  ben  ©ebraud)  verloren.  2(uiM: 
fefct  man  oon  Seit  ju  3eit  neuen  Snbig  f)tnju ,  um 
benjenigen  ju  erfefeen,  welker  burd)  bie  gärbungenf 
ber  Äüpe  entgangen  ijf* 

£>te  SSerjldrfung  ber  im  ©ebrau^e  beftnblicf)cn[; 
Äüpen  gefc&ie&t,  nad)  SMngler,  am  befien  Dur$  biet 
fogenannte  ©peifefupe,  t>on  welker  nad)  bem  gdr*|: 
ben  fotuelglüffigfeit  jugegeben  wirb,  al§  bie  gefärbte  - 
SBaare  ber  2frbeitsfüpe  entjogen  &at.  ©0  fann  biep 
Äüpe  immer  ein  im  £on  gleichförmiges  33lau  liefern  J: 
(Sine  folcf)e  guforung  ber  Äüpen  ftnbet  üorjüglid)  bei 
bem  fogenannten  SapiS  fiatt. 

2luf  Saumwoüe  gibt  bie  falte  Äüpe  ein  leb* 
öfteres  unb  ^eüereS  ©lau,  unb,  wenn  (Selb  bar*- 
auf  gefegt  wirb,  ein  weit  fc§6nere§  ©rün,  als  bie 
warme  Äüpe* 

2tud)  leinene,  hänfne  unb  baumwollene  ©ewebe 
werben  auf  ber  falten  Äüpe  gefärbt.   £>aju  batmati- 
m  großen  Färbereien  mehrere,  in  jwei  gleiten  8iei; 
Ijen  neben  einanber  jWjenbe  Äüpen  fcon  aerfc&iebener 
©tarfe,  @fe  werben  in  einer  tuerecfigen  gorm  au$ 
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jlefeljleitjett,  ÄafF  unb  Nortel  gebaut,  35er  gebrannte 
ptil  mujj  mit  einer  geroiffen  Quantität  an  ber  Suft 
Italienern  Äalf  oermifcf)t,  ber  5D?6rtel  t>on  fefyr  guter 
3efd)üjfcnf)eit  unb  bie  Sßdnbe  unb  ber  33oben  m* 
,igftenö  6  3ott  bief  fepn.  ©ie  bütfen  nicht  \)ol)trr 
P  2  —  3  Suß  au$  ;ber  @rbe  hervorragen  unb 
\ä)t  el)er  gebraust  werben,  bis  fte  DoÜig  au^getroef* 
m  ftnb.  ©ie  ftnb  gewöhnlich  auf  jeber  ©eite  3 
|  $  4  gu£  breit  unb  5  —  6  tief. 

lieber  jebem  $aar  biefer  Äüpen  beftnbet  fid) 
;  ne  frabnä&nlidbe  Vorrichtung,    Dermittelfi  ber  bie 
:iciDebe  in  baS  ©ab  hinein  gefenft  unb  ^erauS  ge* 
i  gen  werben.    SSJfan  f)aft  bie  ©eirebe  mit  einer  ihrer 
;  abliefen  an  einen  Dierecfigen  höhnen,    an  jwei 
,  titen  mit   eifernen  $äW)en  Derfef;enen  Sfa&men, 
(Jen  einen  ©cf)enfet  man  in  einer  5T?utf>  ein  unb 
iSroärtö  Rieben  fann,  unb  bangt  tiefen  mit  einer 
cfynur  an  ben  einen  llxm  be3  ÄratynS.  ©obalb 
an  nun  ben  Äraljnbalfen  um  feine  horizontale  2ld)fe 
el)t,   gel;t  bie  Dorbere  Hälfte  beffelben  nieber  unb 
nft  bann  baS  ©croebe  in  bie  Änpe.   Sinnen  8  bis 
)  SRinuteit  nimmt  eS  fo  Diel  garbe  an,  als?  e§  faffen 
nn.    hierauf  jtel;t  man  eS  beraub,  laßt  ei  ablau* 
t  unb  abgrunen.    9?acf)bem   bie  Äupe  aufgerührt 
)rben  iß  unb  ficr)  wieber  gefegt  l;at,  ffäft  man  baö 
ewebe  mit  ber  anbern  ©ablletfie  an  ben  Wafcmety 
iFt  eS  abermat§  in  ba§  Sab  unb  (aßt  e$  eben  fo 
age  barin.   £>at  eS  abgegvunt  unb  bie  bestimmte 
cbattirung  Don  33(au  nicht  erhalten,  fo  bringt  man  c3 
eine  anbere.Äüpe  unb  üerfäfyrt  eben  fo.    S|t  ber 
oecE  erreicht,  fo  jiel)t  man  e3  burrf)  ein  fd&wa- 
•§  ©djroefelfäurebab,  um  e3  Don  ben  StdtltyiU 
m,  bie  e3  burd)  bie  Sarbung  erhalten  hat,  ju  fdüs 
wi.    £>ann  fpult  man  eö  in  fließenbem  SSaffer 
ib  bringt  e3  auf  bie  £ange.    ®tatt  be3  Äüpen* 
fttoenS  wenbet  man  aud)  einen  SBaljenappavat  an, 
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über  weitem  man  bie  3euge  buvc^  bie  Äüpc  geben 
lagt,  befonberS  wenn  hellblaue  Nuancen  gefärbt 
werben  follen. 

©ewofynlid)  nimmt  man  jur  tfnfteßung  einer 
folgen  Äüpe,  bie  72  (Simer  enthalt, 
20  *Pfb.  frifögebrannten  Salt, 
36  sj)fb.  fcf)wefelfaure3  Sifenajc^bul  unb 
18  bi6  20  *PfD.  Snbig. 
35er  S"big  wirb  8  ©tunben  fang  in  eine  dfjenbe 
Sauge  v>on  ®oba  ober  SPotafdbe,  bie  20  big  25  ©rat 
jtarf  ift,  eingeweiht,  auf  ber  2D?ül)le  jevmat)len,  burefc 
ein  @ieb  in  bie  Äupc  gegoffen  unb  felbige  ben  Sac 
über  fteben  -  bie>  achtmal  aufgerührt     9tad)bem  )U 
33  bis  36  Stunben  geruht  hat/    fann  man  baraui 
färben*     Cnn   juüerlafftgereS   S3erl)dltntp   ijl  naef 
Di  Äurrer:  auf  1  Sbeil  Snbig  4  S&etle  Äalf  unt 
eben  fo  fiel  grüner  (fifetiMtriol ,  wenn  ber  Äalf  gir 
gebrannt  unb  ber  33it;iol  rein  tft.     Sur  Sapisfüp 
wirb  ber  Snbig  bloS  mit  SBaffer  abgerieben. 

2)tefe  Äüpe  wirb  eben  fo  gefpeijt,  wie  bie  ttor; 
f)ergel)enben.  SSBenn  man  bemerft,  baß  fie  Fein 
blauen  2ft>ern  mehr  gibt,  ober  baß  fie  fcfyroarj  wirb 
fo  fe|t  man  4  $PfD.  fcfyroefelfaureS  (Sifenojrpbul  unt 
2  ^)fb.  Äalf  binju  unb  xüfyxt  fie  jwdmal  auf.  St 
bem  9J?aafe,  in  welchem  fie  fcfywad)  wirb,  üerringer 
man  bie  ©peifung.  Sobalb  ba3  Sab  anfangt,  trüb 
fix  werben ,  muß  man  mit  bem  gdrben  aufboren 
S)at  tt  fid)  wieber  abgeffdrt ,  fo  fangt  man  wiebe 
an.  So  fann  man  ftc  t>on  if)rem  Sarbefloff  gdnjlid 
evfc^opfen.  SD? an  credit  bann  immer  fcf)wdcf)ere  ©tu 
fen,  ober  einen  ©runb  ju  jldrfern. 

35a6  ©arn  unb  bie  ©ewebe  fommen  mit  eine 
gelblichen  garbe,  welche  bie  garbe  beä  SBabeS  iji 
au3  ber  Äüpe.  Siefe  gebt  balb  bur<$  ein  ©emifd 
t»on  ©elb  unb  S3(au  in  ©rün  unb  entließ,  roeml 
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m6)  ber  Snbffl  triebet  mit  ©auerjlojf  aus  ber  2(tmo* 
t  "pfydre  gefdttigt  l;at/  in  reines  S3lau  über. 

Statt  beS  fc&roefelfaurcn  SifenovpbulS  fann  man 
inicf),  um  bem  Snbig  feinen  ©auerjtoff  ju  nehmen 
Lmb  tyn  im  SBaffer  auftoslid)  ju  machen,  gcibeS 
3cl)wefelarfenif  (Sperment)  anwenben  unb  auf  fo(* 
jenbe  SSSeifc  eine  falte  Äüpe  an|Men. 

Sftad)  Äreiftg  wirb  bie  SDpeimentfüpe  bereitet, 
cnbem  man  einen  £()ei(  geriebenen  Snbigo  mit  2S()(. 
i  potafc^e  unb  175  SBaffer  foefct,  hierauf  l 
Mfcf)  gelobten  Äalf  unb  jaleff,  nad)  triebet  foltern 
feoc^en  Don  längerer  2)auer;  ein  Sbeil  öperment 
Infekt.  £>er  ©d)wefet  unb  ba£  2trfeniB  ojrpbiren  ftd) 
|>ann  auf  Äojien  be3  Snbigo,  welcher  rebucirt  unb 
ij;:ufgelöfi  wirb.  SMefe  tfuflöfung  wirb  bisweilen  in 
:)er  Äattunbrucferei  gebraust. 

2)iefe  Äüpe  f)at  einen  fefyr  unangenehmen  ©e* 
ud).  £>e6balb  unb  weil  ber  ©ebräud)  be£  £)per« 
nentS  nid)t  obne  ©efafyr  ifi,  l;at  man  an  befieii 
Statt  erji  rafftuirten  3ucfer,  bann  braunen  gattrt* 
ueferangewenbet,  wa6  guten  ©ifolg  gehabt  baben  fo!l. 

Sie  falte  Urinfüpe  faroobl»  wie  bte  warme, 
icfyeirtt  un3  ber  @rwdf)nung  niebt  wevtf)  ju  fei)n,  weil 
;>etbe  weit  weniger  SBirffamfeit  fyaben ,  als  bte 
.ergebenben  unb  nur  für  ganj  geringe  garben  bxauty 
•ar  ffab* 

Sftan  (te^t  leidet  ein,  baß  in  biefen  Äüpen  ber 
snbig  nid)t  anberö,  als  burd)  vfnlfe  be3  metyr  ober 
weniger  foblenfauren  2fmmoniaf$  aufgelöfi  wirb,  wr(; 
be3  burd)  bie  äerfeßung  be3  UrinS  entfielt.  £>te  in 
»iefer  Äüpe  gefärbte  Sßolle  fann  ju  hellblauen, 
cfywarjen  unb  dd)t  bronjefarbenen  £üdf)em  \xtmn* 
»et  werben. 

SRebr  SBeiücffid)tigung  tterbtent  bie  3innon;buls 
üpe.  SSJian  wmbet  ndmlid)  ein  ©emifcb  wn  2te&* 
alt  unb  faljfaurem  3mnoj:\)bul  an,  wobei  ftd^  eine 
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2fofl6fung  bon  3innon;bul  in  Äalt  bttbet ,  bie  ben 
Snbig  mit  großer  £ei$tigfeit  rebitctrt  unb  aufloft, 
2tber  eine  Äuye  mit  Äalt  ofyne  Äalf  wirb  natf 
SBerjeItu§  gewol)nlid)  fyäfjltd),  weil  baö  Äalt  aud; 
gnbigbraun  aufloft,  wobur#  bie  2fufl6fimg  eine  bufll 
felbraunc  garbe  bcfommt;  unb  wirb  bann  ba3  Sn^ 
bigblau  wieber  f)ergeflellt,  fo  fd)lägt  e3  einen  £l)ei 
Snbtgbraun  mit  nieber,  woburd)  bie  garbe  an  ©lanj 
unb  ©cfyonfyeit  sediert,  obgleich  e£  baju  beitragt,  ff« 
bunfler  ju  machen.  SBerben  bagcgegen  Äalt  unl 
Äalf  angewenbet,  fo  behalt  ber  ÄalE  ba$  meijie  Sttj 
bigbraun  unaufgeloji  jurütf. 

Sttan  t;at  in  ber  neueften  Seit  aud)  angefangen 
Äupen,  in  welchen  ber  Snbtg  burd)  Sinnoypbul  re^ 
bueivt  unb  in  Äalt  aufgelöst  iji,  für  ^Baumwollen, 
jeuge  im  ©roßen  anjuwenben.  ©old)e  Äüpen  fär- 
ben fcfynell  unb  ganj  gleichförmig  unb  eigner 
fiel)  befonberö  ftft  belle  Nuancen,  muffen  aber,  wem 
fo  t>tet  Tllfali  barin  frei  geworben  tjl,  baß  mit  Siefer 
^age  bebruefte  ©tücfe  barin  nid)t  mefyr  gefärbt  wer 
ben  formen,  mit  uniblau  ju  farbenber  SEaare  er 
fd;6pft  werben. 

Sßan  nimmt,  na$  ©ingler,  jum  ^fnfegen  be 
Äüpe  auf  1  g>fb.  Snbigo  3  §)fb.  frtfd)  gefällte: 
3innop;bul  in  Seigform  unb  10  §)fb.  faujlif^e  Äalt 
lauge  Don  10°  S3eaume*  25er  Snbig  wirb  bami 
bis  jur  gänjli<$en  Stebuction  bei  mäßiger  SBdrme  un 
ter  bejtdnbigem  Umrühren  bigerirt 

Siefe  Äüpe  fommt  etwag  teurer,  als  bieSDper 
mentfüpe,  \\t  tyt  aber  rüdfid)tlid)  ber  ©efunbl)et 
t)orjujte()en.  ©ie  liefert  f ef>r  lebhafte  hellblaue  ©djat 
tirungen,  bie  mit  ©elb  ein  fät  angenehmes  fcaltba 
res  ©rün  geben. 
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fünfter  2(rtif  eL 
83on  bet  gar&img  fctf  tmid&ten  ©tau. 


SBon  tcc  garfumg  mit  bem  ficfcftftyen  83latn 

25iefen  9?amcn  f)at  man  ber  garbe  gegeben,  weil 
fyfte  in  Saufen,  im  Satyr  1740,  r>on  bem  SSergratl) 
ti-SBartl)  in  ©roßenfyapn  entbetft  werben  iji.  SRan 
i;erf)d(t  fte  burd)  bie  2tufl6fung  be§  SnbigS  in  cotU 
centrirter  ©cfywefelfdurc.  Snbeffen  machen  bie  freiub* 
l  artigen  ©ubflanjen ,  weld&e  bem  fduflid^en  Snbigo 
(fbeigemengt  finb,  ba3  fä$fifc§e  ä3lau  leidet  grünlich 
tyunb  unrein. 

r|      ©ine  einfache  tfuflofung  be§  5nbig3  in  ©d)we* 

R'felfäuve  war  biefe  garbe  anfangs  nidjt;  bie  GfoemiEer 
aber,  weld)e  fte  untcrfudjten,  fanben,  bag  bie  SScrbin* 
bung  biefer  beiben  ©ubjianjen  baö  2Befentlidbe  unb 
alle  übrigen,  roeld)e  man  i()rer  Serbinbung  beimifd)te, 
unnufc  waren.  2tllcin  fo  einig  man  jc^t  über  biefen 
^unft  tft,  fo   Dcrfcftieben  finb  bie  Meinungen  in 

?  Änfetjung   ber  ^Bereitung  unb  bet  Sfyeorie  biefer 

|  Operation. 

£>a£  SSerbältntjj  beiber  SBejfanbtljeile  ijl  nid)i 
!  nur  bei  ben  garbern,  fonbem  fclbft  in  ben  ©Triften 
;  ber  Qtycmifer  wifdjiebrn.  einer  empfiehlt  auf  einen 
2fyeil  gepulverten  gnbtg  ad^t  Steile  eoncentrirte 
©cfjwefelfdure;  ein  2lnberer  fed)6  Sl)ei(e  unb  einen 
3ufa£  üon  eben  fo  ml  $»otafcf)e,  als  Subig,  bannt 
bie  Sarbe  baS  Snnere  ber  ©toffe  burd)bringe;  ein 
Dritter  genehmigt  ben  Sufafe  üon  9)otafd>c  unb  tytöt 
mer  Steile  ©cfywefelfäurc  für  juretc^enb. 

SSSenn  fcl;v  guter  Snbigo  ju  einem  fefyr  feinen 
unb  troefenen  Pulver  jermat)len  unb  in  feinem  uiev- 
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bis  fünffachen  ©erotc&t  ©cfywefelfdure  von  1,84  fpe* 
rififtym  ©:wicfyt  bei  einer  Temperatur  von  24—32° 
SR.  eingeweiht  wirb,  fo  erhalt  man  nad)  einer  SSer*  ? 
bünnung  mir  650  —  700  Steilen  SBaffer  eine  fe^r  I1 
fcfcone  blaue  gavbenbrübe  für  SBolIe  unt>  ©eifce. 

ÜR;t  Sßaffer  ausgefüßter  Smbigo  ift  bem  unau§*!{1 
gewafcbenen  oorjujieben. 

2)ie  ©djwefelfaure  barf  burd)am>  nid)t  mit  2Baf* 
fer  Derbünnt  werben.  SBenn  fte.  fd) warf)  ijt,  fo  gebt  v 
bie  ^uflofung,  wie  bie  Srfabrung  bewiefen  bat,  lang*  !i 
fam  unb  unvotlfommen  von  Statten.  Sfftan  jiebt  ? 
baber  in  ben  8einroanbfabrifen  bie  f dd&frfd^e  ©efewe*  [ 
felfdure,  welche  beinahe  brei  ©rabe  jtarfer  iji,  al§  bie  i 
engli|d)e,  biefer  vor. 

Die  festere  3ufammenfefcung  biefer  garbe  iff,  ' 
mebreren  SSerfuc^en  jufolge,  bie  bejie  unb  ba§  S3er* 
fahren  folgenbeo: 

9)?an  giegt  vier  Steile  concentrirte  ©cfywefel* 
fdure  auf  einen  Styeil  fein  gepulverten  Snbig  in  ein 
gldferneS  ©efdp,  lagt  ba3  ^ulver  nad)  unb  nad)  jer* 
geben,  bag  eS  einen  gleichartigen  S3rei  bilbet,  erwärmt 
biefen  in  einem  ©anb*  ober  SBafferbabe  bei  einer 
SBdrme  von  25  bi$  SO  ©raben  Sfeuumur  einige 
©tunben,  laßt  it>a  erfalten,  fegt  bann  einen  Sbeil 
gute,  troefene  gepulverte  $otafd)e  binju,  rübrt  aUe3 
burd)  einanber  unb  laßt  bie  SWaffe  24  ©runfcen 
jleben. 

SMefe  Xuflöfung,  befannt  unter  bem  tarnen 
Snbigcompofit  ion  ober  Snbigtinf  tur,  t)at 
eine  fo  bunfle  blaue  garbe,  bag  fie  beinahe  febwarj 
ju  fepn  febeint :  burd)  einen  3ufag  von  mebr  ober 
weniger  SOßaffer  fann  man  fie  aber  in  jeben  ©rab, 
ben  man  wünfebt,  verfegen. 

Sn  einigen  gdrbereien  bebient  man  ftd)  ber  3u; 
fammenfeftung  von 
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1  9)fb.  concentvivter  ©cfywefelfdure  unb 

4  (lotl)  fein  gepuloertem  S^big, 
unb  fegt  bem  garbcbabe  12  bis  16  2ot&  3m-nauftf* 
jung  ju. 

Sn  biefer  2CufIofung  beftnbet  ftcb,  auger  bem 
eigene  mobiftcirten  Snbigblau,  aud)  Snbigrotl),  gfii 
bigbraun  unb  spflanjenletm  gelofi,  burc£)  welche  bie 
fcfeöne  blaue  garbe  beS  erjiern  unrein  wirb  unb  inS 
©vüne  ober  33raune  jlid&t.  Um  biefe  bafyer  ju  cnu 
'fernen  unb  ein  reineres  33(au  ju  erhalten /  bebient 
man  ftd)  beS  2Cb$tebenS  mtttelji  SBolle. 
■fcbuttet  bie  flare  Snbiglofung  in  einen  £eff:l  mit 
glugwaffer  .gefüllt ,  tfyut  rein  geroafdbene  glocfroolle 
pnein,  bringt  bie  gtuffigfett  jum  ©toben  unb  laßt 
fie  24  ©tunben  lang  ruljen.  Sie  SB  olle  färbt  fid) 
fall  fcfyroarjblau,  nimmt  bie  5nbigblau*©$it)efelfdiiEe 
unb  Snbigblaitillnterfc^wefelfdure  auf,  w&bxmb  bie 
giuffigfeit  gvunlid)blau ,  ober  wenn  mau  bie  SBolle 
lange  barin  liegen  lagt,  fcfymu^iggelb  aueficbr,  Wlan 
lagt  bann  bie  SB  olle  abtropfen  unb  voafcfyt  fie  tri 
^lugroaffer  au3,  bis  baffelbe  farbleS  unb  nid)t  meiyi 
fauer  abfliegt.  9t  ad)  üoUfommenem  2fuäwafcf)eri 
bringt  man  bie  SBolle  in  einen  Äe|Jel  mit  28affer, 
welchem  ein  roenig  $)otafd)e  ober  ©oba  jugefe^t 
votrb  (etwa  .J  $)roc.  oom  ©ea>id)te  bec^  SnbigS),  unb 
lagt  i  ©tunbe  lang  fadjeri.  Sie  blauen  ©dureu 
lirlafen  bie  SBolle  unb  färben  baS  2Baffer;  bie  SBolle 
bleibt  fc&mufetg,  rotl)brauu  jurücf,  mit  Snbujfotf)  ge* 
furbt,  welches  baS  Zihli  feljr  wenig  16)1.  33  ie 
blaue  gluffigfeit  benufct  man  nun  jum 
SBlaufdrben.  Sie  baburd)  erhaltenen  Sarbenfptie 
fmb  reiner  unb  baben  fernere  Süjlcr.  SJiefeS  Sälau 
nennt  man  abgezogenes  23lau;  bie  ©eibenfdrber 
nennen  eS  331  due. 

SBolle  unb  ©eibe  fmb  bie  einzigen  ©toffe,  welche 
man  mit  bem  fäcf)ftfd)cn  S3lau  färben  fann. 
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#uf  baumwollenen  Seiigen  fann  man  tiefe  ?fuf* 
I6fung  beiluden,  um  ©um  barjujlcHen,  ju  welchem  in 
Swecfe  man  t>te  ©toffe  mit  efftgfaurer  SEfyonerbe  beißt, 
woburtf)  jeboch  feie  SKenge  von  Snbig,  welche  fiep  te 
auf  bem  oegetabilifcfcen  Saferjioff  befejiigt,  auch  nicht  h: 
viel  groper  wirb,  unb  auch  l;ter  färben  ftd)  Sßolle  fe 
unb  ©eibe,  fte  mögen  nun  mit  efftgfaurer  Sf)onerbe  fc- 
gebebt  fcpn,  ober  nicht,  fd)on  in  ber  Ädlte  viel  beffer,  i 
al§  vegerabilifche  (Stoffe. 

3)a§  abgezogene  Stau  iji  ein  fel)r  gute6  9Rit*  In 
tri,  ju  erfahren ,  ob  eine  SBolle  gleichartig  fet> ,  ober  ;ii 
nicf)t;  benn  tji  fte  auch  nur  im  geringsten  ©rabe  ge*  ijg 
mengt,  fo  färbt  fte  ftd)  in  ber  Ädlte  ungleichartig.  Je 

Sur  SBerbunnung  bc6  abgejogenen  Sötau'S  barf  ' 
man  burchauS  fein  SSaffer  nehmen,  welkes  ©d&we*  I 
felmetaUe  aufgeloji  mit  fiel)  fuhrt,  inbem  bie  baburd)  i; 
entjMjenben   Sftetallojtpbe   bie  garbe  verunreinigen 
würben. 

©obalb  man  SBolle  mit  fchwefelfaurcm  Snbigo 
färbt  unb  in  eine  gefdtttgte  2Tuf(6fung  von  ©cbwe* 
felwafferjbff  bringt,  wirb  biefelbe  »ollpdnbig  entfärbt. 
SBenn  man  alSbann  biefe  SCuflofung  abbampft,  ftnbet 
man  in  berfelben  faji  feinen  blauen  ©toff,  unb  ben* 
noch  jeigt  bie  SBofle,  welche,  fobalD  fte  an  bie  Suft 
fommt,  wieber  blau  wirb,  eine  fd)wdcf)ere,  minber 
violete  garbe,  a(3  ein  3J?ufler  berfelben  SBolle,  \v?U 
cfjeö  man  jur  SSergleid&ung  eben  fo  lange  in  falteS 
SBaffer  tauchte,  felbjl  wenn  e3  an  bieg  2ßaf[er  einen 
Zfytil  feiner  garbe  abgegeben  fyattt. 

2>a  bie  blaue  garbe,  welche  bie  mit  ©d&wcfel* 
wajferjioff  entfärbte  SBolle  an  ber  Suft  wieber  a\u  \ 
nimmt,  niöt>t  mebr  fo  lebhaft  unb  viofet  tji,  al§  bie 
anfängliche,  fo  geht  barauS  ber  nachteilige  (Sinfluß  • 
be3  fchwefelfjaltigen  SBafferS  aud)  noch  auf  eine  an-  j 
bere  SBetfe/  wie  oben  erfldrt,  tytxtot 
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©a3  abgezogene  Stau  wiberjM;t  foroofol  im 
"reten  Suftanbe,  all  aucb  an  &l;onerbe  ober  Siunorpb 
jebunben,  bem  (Sinfluffe  ber  Suft,  be3  fod^enben 
EafferS  unb  be3  ©eifenbabeS  t>tel  weniger,  a(§  Da§ 
Jnbtgbtau.    Scfjenungeacbtet  ijl  feine  ?(nwenbimg 

et)r  in  Xufnatyme  gekommen,  weil  c3  fidt>  fef;r  leidet 
)at|iellen  laßt  unb  ber  ©eibe  unb  SSBoüe  eine  fe^r 
lebhafte  garbc  erteilt;  enblid),  weit  man  einem  in 

einer  2fuflofung  gefärbten  3euge  bie  nidjt  mit  if;m 
>erbunbenen  Sl;eile  buvd)  2(uowafd)en  fefyr  leicht  ent* 
Rieben  fann,  wdl;renb  ee>,  wenn  SBofle  in  ber  war? 

nen  Äüpe  ober  in  ber  SBaibfüpe  bunfelblau  gefärbt 
Kuvbe,  fetyr  fdjwer  ift,  bieS  fo  tu  bewertfielligen,  baß 

te  auf  weißen  ©eroeben  burd)  Sfeibung  nid)t  abfärbt. 

9?ad)  ©Araber  in  Sergen';?  §<kfecbud)  reinigt 
;nan  bie  Snbigotinctur  jum  fdd)fifd)en  S5lau  folgen* 
permaafen.  9Kan  füllt  einen  fiipfernen  iteffel ,  ber 
:)0—100  $Pfunb  faßt,  bamit  an,  gießt  bie  Snbigo* 
|  inetur  tymrin  unb  äjut,  naebbem  man  wobl  umge* 

übvt  \)at,  auf  jebeS  ^Pfunb  be3  in  ber  Sinctur  ent* 
haltenen  SnbigoS  5  SPfunb  gang  grobe  reingewafd;cnc 
|  Schafwolle  binju,  erbtet  2(Üe£  feljr  langfam  bis  jum 
Uod)en,  erhalt  bie§  einige  Minuten  lang,  bedt  bann 
pen  Äeffet  ju  unb  laßt  ba$  ©an^e  16  ©tunben  jte; 
| jen.  Sann  ijl  bie  Sßotle  fcftwarjblau  gefärbt,  wirb 
mu£  ber  SSrü^e  genommen  unb  in  einem  Äorbe  in 

'einem  $lußwaffer  f°  'ange  buvebgearbettet,  bis  bafc 
f'etbe  ootlig  ftar  abfließt  Sann  wirb  bie  SBolle  ge* 
..roefnet  unb  fann  Sat)re  lang  aufbewal)it  werben. 

Siefe  mit  gereinigtem  Snbigo  gefärbte  SÖollc  tfottt 
man  in  einen  weißen  geinwanbfad  unb  fod)t  fie  21 
:  M  30  SDltnutcn  in  90  bi§  100  9)funb  SBafier,  bem 
;  nan  2  Sott)  ^otafd)e  jugefefet  bat ,  worauf  ftd)  bic 
i  'cfyonjte  blaue  gaibe  Don  ber  SBollc  abgebt.  Siefen 

Sjctract,  welken  man  fußen  Snbigo  nennt,  braud;t 

man  juv  ©arßellung  beS  fdd)ftf$eu  fiMaa* 
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U 

gärbtmg  M  SSitdjS* 

SD?an  gibt  bem  Sucfye  einen  2Cnfub  Don  4  bis 
5  Steilen  Ulmn  unb  1  Sl)eil  SBeinfiein  imb  beban* 
belt  eS  bann  in  einem,  nur  auf  60°  9i.  erbeten 
S3abe,  roelcbeS  man  mit  fo  Diel  Dan  ber  Snbigauf* 
lofung  m\h\\d)tf  al§  hinreicht,  bie  »erlangte  ©rufe 
Don  ffifau  511  erhalten* 

Sie  gellen  ©cbattirungen  muffen  in  einem  neuen; 
JBabe  gemalt  werben.  2&U  man  aber  bunfle  ©tu* 
fen  barfWfen,  fo  mifcf)t  man  Don  ber  Snbigauflofung 
in  t>erfd)iebenen  3roifcfyenväumen  immer  mef)r  in  bal, 
©ab  unb  nimmt  bas  Sudb  nad)  jeber  S3el}anblung 
beraub,  £)ann  fpült  man  baS  Sud)  in  fließendem 
SBaffer.  (SS  bilbet  fid)  auf  ber  gafer  inbigblau:; 
fcfyiDefelfaure  Sbonerbe. 

SBenn  man  bem  garbebabe  Binnauflofung  ju; 
fegt,  fo  t)at  man  nidjt  nötbig,  baS  Sud)  t>oil;er  mtl 
2llaun  unb  SBeinjlcin  anjuffeben. 

dlaö)  ©eftraber  fefet  man  auf  20  $funb  Söottt 
einem  SBaffevbabe  im  Äecben  1  ^3funb  2Beijenflei( 
unb  furj  barauf  5  $Pfb.  eifenfreien  2Uaun  $u,  fd)dumt 
ab,  fegt  fußen  Snbigo  baju ,  bringt  ben  gut  gendß: 
ten  3eug  in  bie  garbenbrube,  laßt  t'bn  barin  unten 
ftetem  durcharbeiten  f  ©tunben  fod)en ,  nimmt  t t>r  1 
l;erau6,  fegt  frifeben  Snbtgo  ju,  bringt  bie  3^ugd 
lieber  in  bie  glotte,  laßt  fte  abermals  15  SSRinuter,] 
fodjen,  nimmt  fte  berauS  unb  fpült  fte  gut  auS* 

SGBill  man  ein  fd)6ne£  ©unfelblau  färben,  fc 
bebiene  man  fid)  ber  ndmlicben  glotte,  rote  Dorfen 
SJenn  bie  hellblauen  ©toffe  alle  fertig  finb ,  bann 
fülle  man  ben  Äeffel  wieber  auf  unb  fege  \  ?>funt 
3llaun  unb  eben  fo  Diel  SBeinftein  ju,  laffe  eS  int 
Äocben  fommen  unb  gebe  fo  Diel  Snbigauflofung  gu(: 
als  man  glaubt,  notl;ig  ju  &aben,  um  ein  fattee 


35t 


ßellbfon  ju  erhalten.    SÖ?an  bringe  bie  ©arne  ein 
4nb  laffe  fie  1  \  ©tunbe  fod)en ,    nefcme  fie  barm 
jerauS,  ful;fe ,  fpule  fie  rein  ab  unb  lege  fie  bei 
Seite;  wdbrenb  biefer  Seit  madje  man  ben  Äeffel 
1  rein,  fpule  ibn  mit  SBaffer  auS  unb  laffe  il)n  banb* 
'roarm  treiben,  gieße  fofort  abgefod)te  23laul)ol,$brül)e 
hinein,  bis  man  glaubt  genug  ju  l;aben,  bringe  enb< 
id)  bie  ©arne  ein  unb  jiefye  fie  fo  lange  um,  bis 
fie  bunfelblau   geworben;   f)at  baS  garbebab  baS 
Sß[aut}olj  alleS  verloren,  unb  t>at  man  feine  garbe 
aocf)  nid)t  bunfel  genug,   bann  lüfte  man  fie  unb 
'3tege  nod)  mefyr  33laut)oljbrul)e  fcinju,  unb  man  fann 
DtefeS  fo  lange  fortfegen,  bis  man  ein  rect)t  feuriges 
■»©unf elblau  t)at.     2)ann  wirb  bie  SSBaare  rein  gw 
'foult  unb  getrocfnet.   ©iefe  garben  finb  nicfct  föläf* 
ter,  alS  jene  mit  Jtuffaß. 

2. 

garbuitg  ber  ©eibe, 

5)?an  weicht  bie  ©eibe  in  beifieS  SBaffer  ein, 
'bann  bebanbelt  man  fie  in  bem  garbenbabe  bei  einem 
©rabe  ber  #ifce,  welc&en  bie  i)anb  ertragen  fann, 
fcbidgt  fie  bcrnad^  einigemal  auS  unb  fpült  fie* 

©cbraber  legt  man  bie  gereinigte  unb  ge* 
fpülte  ©eibe  in  ein  23ab,  welcbeS  auS  reinem,  falten 
glußwaffer  unb  auS  2  $)funb  in  Reigern  SQSaffer  auf* 
geloftem  eifenfreten  3((aun,  auf  10  spfunb  ©eibe  ge* 
rennet,  bejlebt.  dlatf)  6  ^tunben  wirb  bie  ©eibe 
■  ■herausgenommen  unb  auSgebrücft.  SieS  iß  bie  no* 
tbige  ^ßei^e.  2)aS  S3(aufdrben  gefd)iel)t  in  einem  fel)r 
reinen  ©efdß  mit  reinem,  banbwarmen  SBaffer,  bem 
man  4  Sott)  aufgeloften  2tlaun  unb  nacb  ©eftuben 
ber  verlangten  Sntenfttät  ber  garbe  fußen  Snbigo 
jugefefct  foat.   hierin  nimmt  man  bie  alaunte  ©eibe 
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£  ©tunbe  lang  fcmim,  worauf  fte.  bcrauSgenommen 
unb,  oljne  gefoult  ju  fepn,  appretirt  wirb. 

2>a§  f4$fif$e  SSlau  tjt  auf  SBoIle  unb  Seibe 
bei  weitem  niebt  fo  feji,  wie  ba§  Äüpenblau.  2Me 
Urfad&e  baoon  i|T  obne  Swetfel  bie,  baß  ber  Snbtg 
burd)  bie  ©d)roefe(fdure  eine  größere  ober  geringere 
SSerdnberung  erleibet. 

£>ie  Statut  biefer  S3erdnberung  Fennt  man  norf) 
tiidf)t  genau,  ©ie  jfflbet  inbeffen  in  Derfdjiebenen 
©raben  jiatt,  welche  Don  ber  i>erfd)tebenen  ©tdrfo 
unb  Don  ber  großem  ober  geringem  Quantität  bet 
©cbwefelfdure  unb  ol)ne  Srattfel  aud)  Don  ber  Sems 
peratur  abfangen,  bei  welcher  man  bie  2Cufl6fttng  bef- 
reitet. 9Äan  wirb  ba^er  wot)l  tfyun,  wenn  man  baä 
Don  un§  Dorgefdjricbcne  33erf)d(tniß  beobachtet  unt 
feine  (tdrfere  Spiüt  anwenbet. 

2Me  ©düre  muß  65  ©rabe  beä  S5eaumcfd)en 
Ärdometerö  frav?  fepn.  3$  fte  fd) wacher,  fo  entfall 
fte  gewöljnlid)  ©alpeterfdure,  welche  Den  Snbig  fo 
berdnbert,  baj?  er  ftd)  htdjff  in  ber  S$roefe(fdufe  aufs 
lofen  fann,  roooon  unt  bie  (Srfabrung  überjeugt  fyat, 

£>er  3ufafc  Don  Sßotafdbe  ju  ber  Äuflofung  i(l 
nü^ltd^ ,  benn  fte  beftfet  bie  ©tgenfebaft,  bie  Snbig* 
tl)ci(d)en,  welche  ftd)  auS  ber  ©cbwefelfdure  auSfd&ei: 
ben,  aufjutöfen.  dJlan  muß  fte  aber  mäßig  änroetfi 
ben  unb  barf  bie  Dorgefdjriebene  «Quantität  nicf)t  über; 
f erretten, 

SBcn  ber  gdrbung  mit  SSerltuerMatu 

35tefe  garbe  ifi  auf  Sein  unb  JBaumwoIIe,  ©eibc 
unb  SBotle  anwenbbar  unb  auf  »ergebene  SBeiff 
barjujteflen. 

£>a£  erfte  Ktafafypen  bejtcfyt  in  gotgenbe«^ 
9Ran  übergießt  einen  £[;eit  gutes,  fein  gepulvertes 
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i  SBerlinerblau  m  einem  gldfemen  ©efdß  mit  3  bis 

4  Stetten  feines  ©eruic&tS  ©aljfdure,  lagt  e£  barin 
(  im  Äalten  24  ©tunben  weisen  unb  rübrt  baS  ©e* 
( mifd)  wabrenb  biefer  Seit  5  bis  6  9Bal  buvd)  eins 
I  anber.  ÜRan  erhalt  eine  9)fajfe  üon  einer  Dortreff« 
t  lid;en  blauen  garbe,  weld&e  man  alfo  anroenbet, 

3uerji  bleibt  man  baS  ©am,  bann  gibt  man 
iibm  eine  SSeifce  von  effigfaurer  2l)onerbe,  welche  5 
jbi§  6  ©rabe  nad)  SBeaume  jlarf  unb  lauwarm  ijt, 
ifunb  troefnet  c8.  SRad)bem  man  eS  gefpült  l;at,  fd)ut* 
i^tet  man  eine  binveiebenbe  Quantität  Don  bei*  bereite« 
;  ten  blauen  SOiajfe  in  20  bis  25  SP?al  fo  siel  beiße« 
,2BajJer  unb  rftfyrt  baS  ©emifd)  mit  ber  $anb  burefc 
ji.einanber.  SBenn  bie  gegen  baS  Sageslicbt  gehaltene 
j.glüfftgfeit  ben  geborigen  ©rab  t>on  33lau  jeigt,  fo 

bringt  man  baS  ©am  auf  ©töcfen  in  baS  33ab,  jiebt 
mi  einige  9Winuten  baran  um,  bamit  bie  garbe  gleich 
tmdßig  ausfallt,  unb  legt  eS  bann  in  baS  S3ab  \)'m* 
3»ein.  SBenn  ee>  feine  garbe  mel)r  annimmt,  jicl)t  mau 
;:e3  berauS,  ringt  e£  auS  unb  Idpt  eS  abfüllen.  9iad& 
jfeerlattf  einer  S3iertcljhmbe  fpült  unb  troefnet  man 
Ip.  hierauf  bereitet  man  Don  60  Stetten  SBaffer 
„unb  1  Steile  ©d&rcefelfdure  Don  1,84  fpec.  ©en>id)t 
;  ein  ©auerbab,  jiebt  baS  ©arn  burd)  baffclbe  burefy, 
5  ringt  eS  auS,  fpült  unb  bdngt  eS  jum  Suocfnen  auf. 
©urd)  biefeS  S3erfal;ren  erbdlt  man  ein  febr  fei* 

neS,  t>ortreff(id)eS  SBlau^  baS  man  faum  auf  eine 

anbere  SBeife  fo  hervorbringen  lam* 
2)ae>  jroeite  SJerfabren  i|T:  biefeS: 
1)  SRan  gibt  ber  SSaumroolle  einen  jidrfern  ober 

fd)tt>dd)ern  rojlgelben^  ©runb,  inbem  man  fte  abwed); 
,  felnb  2  bis  3  SDfal  in  einer  2fufl6fung  beS  fd)roefel; 

fauren  SifenS  von  3  bis  4  ©raben  unb  in  einer 

$)otafd)enlauge  üon  2  ©raben  befyanbelt,  fie  ausbrüeft, 

troefnet  unb  fpült. 
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2)  hierauf  16  jl  man  in  f)er£em  SBaffer  auf  10 
*Pfb.  ©am  l  *J>fb,  eifenblaufaureö  Äali  (SSlutlaugen* 
falj)  auf,  fefet  2  Sotf)  concentrirtc  ©d^roefetfdure  ^ini 
ju,  rü&rt  ba£  S3ab  burd)  einanber  unb  bejubelt 
barin  ba§  ©am  fo  lange,  bis  e3  feine  garbe  rnebr 
annimmt  Äommt  ba3  SÖlaix  langfam  jum  SSor* 
fcfyein,  fo  mug  man  wdfjrenb  ber  SÖe&anblung  bem 
33abe  oerf)dltni£mdßtg  etwa§  cifenblaufauveö  Äali 
unb  ©cfywefelfdure  jufefeen. 

3)  Xlebann  (aßt  man  baS  ©am  eine  ©tunbe 
abfielen,  fpult  unb  befördert  e3  jum  SErocfnen. 

35a3  burd)  biefe§  33erfa&ren  gefärbte  ©am  eri 
f)d(t  ein  fo  fcftoneS  unb  gtdnjenbeS  Sälau,  rote  bie 
beftc  Äupenfarbe  e§>  nid)t  liefern  fann.  9?ur  t|t  e3 
©d&abe,  baß  feine  £atbarfeit  feiner  ©d)6nfyeit  nid)t 
entfpric&f.  SDie  Jtlfalien  oertilgen  e§  ganjlid)  (mit 
£interlaffung  oon  9fojlgelb),  obne  ba£  bie  minbetie 
©pur  baoon  jiufttfbleibr.  33ielleid)t  fonnte  man  il;m 
mehrere  §ejiigfeit  baburef)  geben,  wenn  man  bem 
©ame  t>or  ber  gärbung  einen  2(b|"ub  üon  2((aun  gäbe. 

S3ei  bem  Sdrben  mit  SSerlinerblau  fommt  c$ 
barauf  an,  ben  ju  färbenben  ©toff  erft  mit  (Stfen* 
orpb  gleichförmig  ju  fd)wdngem  unb  bann  mit  einer 
Xuflöfung  oon  blaufaurem  Äali  ju  befyanbeln,  bamit 
auf  bem  Stoffe  felbjl  ba$  ffievlinerblau  gebilbet  unb 
in  feiner  @ntjtef;ung  mit  bemfelben  oerbunben  werbe* 
£)ie  ©d&wierigfeiten  liegen  l)auptfdcf)ltcf)  barin,  bafr 
bie   Xnbeigung  mit  ber  (Sifenauflofung  möglich 
gleichförmig  gefcfyefye,    weil  ein  geringer  Unterfd)ieb 
ber  (§ifenojrt)bmenge  an  einer  ©teile  fd)on  einen  be* 
beutenben  in  ber  garbe  ^eroorbririgt,  unb  ba£  t)im 
veieftenb  biel  (Sifenonjb  mit  bem  ©toffe  berbunberr 
werbe,   um  bie  garbe  gehörig  bunfel  ju  erhalten* 
S5er  (lifenoitriol  ifi  als  33orbei£e  fyierju  nicf)t  befon* 
berS  geeignet,  weil  er  auf  bem  ©toffe  ju  leicht  frt)s  I 
jialiiftrt  unb  bann  ber3erfe§ung  wiberftef)t,  woburdM 
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e  na*  ber  3eit  be§  SrocfnenS  ber  einjelnen  ©teilen, 
>a§  @tfenon)b  ungleid)   oert&eilt  wirb;  ferner  roeit 
•urd)  bas  (Sifenoxpbul  be3  (SifenoitviolS  ntd^t  bloS 
i;  -etneS,  fonbern  aud)  aufloslid)e$  SSerlinerblau  gebil* 
Bot  uno  baburd)  bie  garbe  t>erfd)(ecbtert  rotrb.  Sftan 
:»  arm  btefe  JMnberniffe  auf  zweierlei  2fi t  befetttgen, 
b  ntweber  färbt  man  ben  ©toff  juerji  in  einer  mit 
■tfenbeige  üerfe^ten  garbebrut)e,  ober  man  wenbet 
eicbt  aufloSltd^e  eifenojcpbfalje  an, 

SftadE)  bcm  erjten  Süerfa^ren  erhalt  man  einen 
;leid)f6rmigen,  mit  bem  gärbefioffe  üeibunbenen  du 
>  enojcpbgrunb  auf  bem  wollenen  ober  baumwollenen 
uieuge,  ber  bann  mit  bem  blaufauren  Äali  beljanbelt 
ijoirb.     3u  biefem  33rbufe  fod)t  man  ßampecfyeljolj 
Unit  bem  achten  £l)eil  feinet  ©ewic^tö  ©alldpfeln  ge* 
I  )6vig  aue,  bringt  ben  burcögefeil)ten  2lbfub  in  einen 
■Steffel,  üerbünnt  ibn  mit  SBajfer,    fegt  2llaun,  @U 
ü'enoitriol  unb  SBeinjtein  $u  gleichen  Steilen  mit  £ 
nll)etl  Äupferüitriol  ju   (nad)  ber  ©tdrfe  ber  ©d)au 
j  irung,  bie  man  beroorbringen  will,  meljx  ober  we* 
higer),  bie  man  üorber  in  beigem  SBaffer  aufgelöst 
j)at,  eil;i^t  bie  50?tfcbung,  bringt  bann  ben  gut  burd); 
nagten  wollenen  ober   baumwollenen  3eug  hinein, 
nimmt  ibn  wofyl  bind)  unb  laßt  ibn  nod)  eine  33ier? 
heljlunbe  fieben.    Slac&bem  ber  3eug  gelüftet  unb  ge* 
borig  auSgefpult  worben,  wirb  er  in  ein  warmeS 
Sab  gebracht,  ba3  au3  einer  mit  etwas  ©cfywefel* 
ifdure  ober  ©aljfdure  gefd)drften  2luflofung  oon  blau* 
iaurem  Äali  bejlebt,  unb  bis  jur  Sättigung  ber  garbe 
?erumgenommen  ,  bann  gelüftet  unb  gefpult.  2luf 
Diefe  2lrt  Fonnen  alle  ©d&attirungen  t>on  SÖlau  bis  ju 
©cbwarjblau  erhalten  werben,  je  nacfybem  bie  mit  ber 
23ei£e  üerfeljte  garbebrübe  mebr  ober  weniger  mit 
ffiajjer  üerbunnt  wirb,   £)ie3  33lau  t(i  baltbarer  unb 
wiberfie&t  ber  ©eife  beffer,  als  ba$  auf  einem  bloßen 
©runbe  uon  (Sifenojcyb  gefärbte* 
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gßitl  man  tue  garbe  auf  bem  3euge  burcf?  im* 
mittelbare  33ilbung  be6  23erlinerb(au  beroorbringen, 
fo  muß  man  güai  2tnbeüjen  be$  3eug§  Ietcf>t  auflo§« 
iid)e  Stfenojrtybfatje  anroenben.  ©iefefmb:  ba§  effig« 
fauve  eifenojcpb  (bie  Sifenbeige),  baS  fdwefelfaure 
(Sifenorpb  unb  ba§  roeinfleinsfcbroefelfaure  ßtfeno^b. 
35  a  bie  Sifenbeifce  ba§  ©ieben  nid)t  roo(;l  Dertrdgft 
fo  jtebt  man  bie  beiben  le|tem  fcor. 

Sie  fdjwefelfaure  eifenonpbbeifce  wirb  auf  fol* 
genbc  2fft  bereitet.  3n  einen  Sopf  au6  ©teingut : 
ober  in  eine  geräumige  ©d)üffe(,  bie  man  in  ein  er« 
bigteä  ©anbbab  fefct,  bringt  man  10  Ipfunb  Söaffer, 
gießt  nad)  unb  nad)  2j  $funb  ©d)roefclfdure  t>on 
66  ©rab  unb  2}2  *Pfunb  ©alpeterfdure  t>on  36  ©rab 
nad)  SBeaumeS  Aräometer  bin^u,  rüfyrt  bte  SÖfifdjung 
unter  einanber  unb  bringt  na$  unb  nad)  14  ^Pfunb 
reinen  Sifenoitrtol  unter  Detern  Umrubren  bineim 
JDurcb  bie  ©alpeterfdure  wirb  baS  @ifenon;bul  be§ 
SSitriofö  in  äDjnjb  Mnaattbett  unb  fd&wefelfaureö  @i*  ; 
fenorpb  gebilbet,  wäbrcnb  ftd)  ©alpetergaS  in  rotben  ' 
SDdmpfen  unter  Äufbraufen  entwicfelt.  SÖenn  bie 
Gnnwtrfung  nachlaßt,  erbarmt  man  bie  glufftgfeit, 
aber  ganj  admalig,  bamit  baS  Äufbraufen  fein  lieber* 
laufen  üerurfacbe,  unb  erbtet  fie  enblid)  bis  jum 
©ieben,  baS  man  einige  SKinuten  lang  fortfegt,  bis 
fein  ©alpetergaS  mel;r  entbunben  voirb»  SMefe  2fuf* 
lofung,  bie  beliebig  mit  SBaffer  üerbünnt  werben  fann, 
wirb  jura  ©ebraud)  aufbewabrt  ©oll  fie  im  ©ro* 
ßen  bereitet  werben,  fo  fann  e§  in  einem  bleiernen 
Äejfel  ober  in  einem  böljemen  SJottid)  gefc^eljen ,  in 
welkem  man  bie  gluffigfeit  burdj  SBafferbdmpfe  er> 
wärmt* 

Um  bte  weinfteimfcfywefelfaure  (Sifenorpbbeige  ju 
bereiten,  bringt  man  in  ein  ©teingutgefdp  4  9>funb 
SBaffer,  fegt  erfi  2\  $>funb  ©d)wefelfdure  uon  66 
©rab,  bann  6  $funb  gepulverten  rofjen  SEBeinjiein 
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f)tnju  unb  erbarmt  bie  9Kifd)ung,  bis  ft$  ber  SBeitts 
ftetn  üotlig  aufgelofl  l)at,  bann  gießt  man  fte  ju  ber 
nad)  ber  eben  angegebenen  SSorfcbuft  bereiteten  fcfcroe« 
felfauren  (Sifenojrpbbetfce,  wdbrenb  biefe  uod)  fyeiß  ijt, 
rüfyrt  bte  9Äifd)ung  gut  burd)  etnanber,  turbünnt  fte 
fo  weit  mit  SBaffer,  ba(5  fte  36  ©vab  nad)  Söeau« 
me'S  Aräometer  ty&k,  Idfjt  fte  einige  Sage  ftd)  fefcett 
unb  beroabvt  bann  bie  flare  glüff%feit  in  uevfcf)loffe* 
nen  ©efdßen  &um  ©ebrattd)  auf.  5>iefe  ^lüfftgfett 
BRtbdlt  roeinjleinfaureS  @ifenon;b  -9  rceinfieiufaureS 
Sifenon;bfali  unb  fcbroefelfaureS  Cnfenorpb,  u>eld)e 
Safje  ftd)  in  jebem  Kta$dftnif  in  SBajfer  auftofen. 

25a  ba$  eben  angegebene  SSerfaljren ,  baS  wein« 
ieinsfc^wefelfaure  (Sifenojrpb  ju  erjeugen,  im  ©roßett 
iid)t  ganj  ausführbar,  minbeflenS  niebt  ganj  t>or* 
;l;eill)aft  ftcb  gejeigt  bat,  fo  t)at  ßoHomb  in  ben  An- 
wies de  Industrie  fran^aisc  et  et  l  ängere  unb 
tacb  ibm  SMngferS  potytecbnifdjcö  Sournat,  S3b.  36, 
S.  41)  ein  anbereS  SJerfabren,  bie3  ©alj  ju  erjeu* 
jen,  mitgeteilt.    @§  ijt  folgenbeS: 

SDJan  bringt  in  einen  Äejfel  auS  ©ufkifen  100 
Kilogramm  gepudertes?  fünjtlicbeS  (Snglifd)rot()  unb 
150  Kilogramm  (Sd&roefelfdure  von  66  0  äßeaume. 
Jftan  gießt  aümdtig  bie  ©dure  auf  baS  Z>x\)b ,  in* 
>em  man  bejldnbig  mit  einer  (Sifenflange  umrührt. 
Die  Stoffe  erbifct  ftd)  über  80°  St.,  unb  üermitteljt 
twa8  fün(llid)er  Södrme  er()d(t  man  ein  Partei,  conti 
>acte£  $>r.obuct,  welcöeö  nid&tä  anberS,  ftfö  waffer« 
reieö,  fd[)n)efelfaurc§  (£ifenon;b  ift.  SRan  bringt  fo* 
>ann  in  ben  Äeffet  800  bis  1000  *ilogr«inm  SGBafi 
er,  erl)i/jt  eS,  baö  <Sa($  weicht  auf  unb  (oft  ftd)  letd)t 
utf;  man  lagt  ee>  ftcf)  abfegen  unb  Kart  ab.  *#uf 
>em  S5oben  ftnbet  man  etroaS  sJ)eron)b,  baS  t>on  ber 
5dure  niebt  angegriffen  ijl  unb  weldjeS  man  JU  einer 
olgenben  Operation  braueben  fann. 
©d&auplal  6.  föb,     *»*  22 
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SSenn  man  alle  glüfftgfeit  becantirt  t)atf  meldte 
am  Ävdometer  22°  jeigcn  muß,  gießt  man  fSe  in  et* 
nen  Äejfel  au3  Äupfer  ober  ©ußeifen  unb  oerfegt  fte 
mit  250  Kilogramm  SBetnfiein.  9)?an  erbtet  bis  ^um 
©iebcn,  bas  wctnjicinfaure  Äali  l&ji  ftd)  auf  unb 
jerfefct  fidb  #  bie  giufftgfeit,  welche  anfänglich  braun 
weit,  wirb  grunlid)  gelb,  nadf)  einer  ©tunbe  ifr  bie 
äerfefeung  tfoltftdnbig;  man  laßt  erfalten;  eB  bilbet 
fid?  ein  leicbter  Safe.;  man  jiel)t  bie  flare  gluffißfeit 
ab  unb  bringt  fte  in  gaffer,  um  ftd)  tfyrer  nad)  33ei 
barf  bebienen  ju  fönnen. 

SJatmonb  in  ßpon ,  ber  (Srfmber  biefer  S3ei£e, 
ber  ftd)  um  baä  Sdrben  mit  33erlinerb(au  große  33er* 
bienjie  erworben  I;at,  fdvbt  SBolientudj  auf  folgenDe 
SBetfe  *). 

(Sin  boljeweS,  mit  einem  $afpel  öerfe&eneS  ©es 
faß  wirb  ju  tj1-  feines  Snl;alt3  mir  ber  eben  genann* 
ten  Söeifee  angefüllt  unb  unter  Umrühren  Doli  SSajfer 
gegofpu ,  fo  baß  bie  glüfftgfeit  wenigjtenS  £  ©.ab 
nad)  33eaume3  Aräometer  l)dlt.  3)ie§  S3ab  wirb  mit* 
telfl  einer  bleiernen  Sfofyre  buvd)  SBafferbdmpfe  auf 
25  bk  30  ©rab  nad)  SReaumur  txfyifyi  unb  baS  Sud) 
gleichmäßig  buvcbgehafpclt.  9Kan  ermißt  ba£  Sab 
alimdiig  w$  jum  ©teben  unb  bis  ba£  2ud)  eine 
Jjinldngltd)  bunfle  Stfenfarbe  #  je  nacfybem  bie  ©eftat* 
tivung  tre$  £3(au  werben  füll,  angenommen  l)at  25aS 
Sud)  wirb  fobann  herausgenommen  unb  fogleid)  in 
fjcnenbnn  SBaffer  möglid)fi  gut  au£g{fp6lt«  iöei  fel)t 
leichten  ©cfyatürungen  braucht  bie  33ei£e  gar  nid^t 
erwärmt  ju  werben ,  unb  in  biefem  gall  ifi  eS  rdtta 
lid);  baü  S3ab  nod)  mit  etwa§  ©c&wefelfdure  unb 
SBifnfietity  ju  gleiten  Steilen,  anjufd&drfen.  Sael 
rucfftdnbige  ©ifenbab  fann,  wenn  bemfelben  neuere J 
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btngä  fo  bfel  33eige  jugefefct  wirb,  baß  e§  wieber  .| 
©rat)  am  2£rdometer  jeigt,  nod)  mehrmals  bienen,  bt5 
bie  üov^crrfc&enbe  ©äure  bie  (Erneuerung  nottjig  madE)t. 

35a3  garbebab  wirb  in  einer  befonbern,  mit  tu 
nem  $afpel  üerfefyenen  Äufe  angefegt,  bie  mit  war* 
mem  SBafier  gefüllt  wirb  unb  auf  jebeS  *Pfunb  beö 
ju  fdrbenben  £ud)3  2|  bte  3  ioii)  Serlinerblau,  in 
SBaffer  gelöjt,  enthalt.    2)rtS  £tf#  wirb  12  bis  15 
Minuten  im  S3at>e  foevurngebafpflt  unb  bann  auf  ben 
$afpel  jurücfgebrac&t.    SSM  uerbunnt  nun  eben  fo 
üiel  ©d&roefelfäure  t>on  66  ©rab,  alö  man  blaufau* 
re3  ©alj  gebraust  f)at,  mit  bret;  big  viermal  fo  mel 
;  Sßaffer,  giept  etwa  ein  drittel  biefer  SRifc&ung  in 
ba3  23ab,  rüf)rt  e3  gut  um,  fyafpelt  baS  £ud)  aber« 
malS  eine  SSierteljlunbe  burd),  xvinbet  c§  wieber  ber* 
auS,  fegt  ba£  jwette  ©rittet  ber  ©dure  ju,  t>erfdf)rt 
i  wie  oorber,  unb  wenn  man  ben  legten  Äntfyeil  bec 
:  ©dure  in  ba3  Ö3ab  gerührt  t>at,  jiel)t  man  ba$  £ucf) 
\  wieber  einige  SÄal  burdE)  ,  lagt  es  bann  ganj  in  ba3 
S3ab  fallen  unb  eine  fyalbe  ©tunbe  of)ne  Umrühren 
jbarin  liegen..    ©iefe  beinahe  falte  Änwenbung  be3 
jiS3laubabe$  bat  ben  Jöortfyeil,  bafr  feine  S3laufdure 
Jibabei  üerflüd)tigt  wirb.     ©a3  gefärbte  2ud)  wirb 
kogleicö  in  fliepenbe^  SBaffer  gebraut  unb  auSgefpult. 
i.SiadE)  bem  2tuswafd)en  wirb  cS  eine  33ievtel|iunbe 
jlang  mit  einer  falten  ©eifenauffofung  au§gewalft, 
:;um  bie  nid)t  mit  bem  3p"g  oevbunbenen  Sarbettjeil* 
•  cfcen  ju  entfernen,   in  flarem  SBajfe«  gefpült  unb 
lenblid)  belebt. 

©a3  2Unmren  ober  S3e(eben  für  ©unfelblau  ge* 
fd&tebt  mit  SESaffer,  bem  ^  feines  ©ewicbtS  Tiefa- 
;  ammoniafflüffigfeit  betgemt|d)t  worben  ijf.  ©ie  Öuain 
titdt  biefte  3ufafceö  fann  man  nad)  einem  äSerfucfye 
mit  einer  ^3robe  oermeljren  ober  üerminbern.  Sn  bie« 
lern  JSabe  jiefyt  man  ba§  £ud)  25  bis  30  SRinuten 
lang  fyerum,  woburd)  bie  garbe  einen  oioleten  ©ti$ 
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erbdlt.  3u  bem  SBelebungSbab  für  hellblau  fefet  man 
auf  jebeS  SflaaS  beS  SBabeS  100  ©ran  ©d&roefelfdure 
unb  eben  fo  mel  roljen  SBeinftein  in  boppelt  fo  mel 
SBaffer  aufgetöji  binju,  er&ifet  bie  glüfftgfeit  btö  jum 
(Sieben,  ^afpelt  baS  £ud)  12  bis  15  SRinuten  l)im 
burd),  bringt  e8  bann  in  fließenbe§  SBaffer,  ^dngt  cä 
auf  unb  tvoefnet  efc 

Sie  2(nwenbung  btefe§  SSerfaljvenS  jum  Sdrben 
ber  glocf wolle  tji  folgenbe:  bie  SBolle  muß  fürs 
@rjie  üollfommen  entfettet  werben,  benn  ofyne  biee> 
würbe  fte  feine  gleichförmige  garbe  im  Sioftbab  an* 
nehmen.  £>ie  Zubereitung  unb  2Cnwenbung  biefeS 
S3abe§  fmb  für  bie  glocf  wolle  ganj  biefelben,  wie 
für  bie  3euge;  übrigens  jeigt  un3  fd&on  bie  Sftatur 
biefeS  33abe3,  roeld&eS  eine  große  ÜRenge  SBeinjiein* 
fduve  enthalt,  unb  bie  bekannte  @igenfd)aft  biefer 
©äure,  jum  giljen  ju  bi§poniren,  baß  man  eS  mog* 
lidjft  üermeiben  muß,  bie  SSSotlc  barin  umjurubren; 
man  muß  alfo  forgen,  baß  fte  barm  gewiffermaafen 
wenig  gebrückt  ijh 

£)a3  2£u§wafd&en  ber  glocfwolte  in  fließenbem 
SBaffer  ijl  fowoljl  naef)  bem  SRofibabe,  al§  nad)  bem 
SBlaubabe  aufS  ©orgfdltigjie  JU  bewerfjlelligen.  2e£* 
tcreS  wirb  für  bie  Sucfye  bereitet.  SRan  nimmt  in* 
beffen  bie  glodwolle,  nad)bem  fte  ba§  blaufaure  Äalt 
pafftrt  bat,  nur  einmal  beraub,  um  in  bae>  S3ab  alle 
jur  Berfefeung  be£  blaufauren  ©aljeö  nötige  ©d)we* 
felfdure  ju  flutten.  SBenn  bie  2BoÜe  au£  bem 
SBlaubabe  l;erau§fommt,  barf  fie  nid)t  wie  ba3  Sud) 
gewalft  werben,  welches  unmöglich  i(i,  fonbern  muß 
unmittelbar  in  bie  gabrif  gebraut  unb  gekrempelt, 
gefponnen  unb  gewoben  werben;  ba§  £>el,  womit 
man  fte  jum  Spinnen  imprdgnirt,  dnbert  bie  blaue 
garbe  feineSwegS.  9tad)  bem  Soppen  muß  ber  3eug 
in  ber  2Balfe  bearbeitet  werben,  bamtt  er  barin  ent* 
fettet  unb  Don  ben  nid)t  mit  tym  wvbunbenen  33er* 
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(tnerbtautfjeifen,  bte  er  au3  tem  JBlaubabe  mitgenom* 
[men  fyat,  gereinigt  werbe.  3uv  SBalfe  fann  man 
fid)  be£  #arne3  ober  beffer  nod)  ber  ©eife  bebienen. 
£>ie  ©eife  ijt  bem  gefaulten  $axx\  beSroegen.  oorjus 
$ief)en,  weil  festerer  burtf)  ba3  Xmmontaf,  welches 
S  enthalt,  bie  blaue  garbe  fd)6i\t  unb  btefeS  ©d)ö; 
»aen  oft  fefyr  ungleicf)  gefd^tcljt. 

SBennberäeug  gehörig  entfettet  ift,  febeertman 
()n,  unb  erft  naefc  bem  ©cf)eeren  muß  man  it)n 
n  baS  alfalifcfye  ober  faure  ©d)önung§baD  bringen, 
e  nad)bem  e3  bie  Sntenfttdt  ber  blauen  Nuance  ver* 
ragen  wirb. 

SBoltte  man  entließ  mit  S3erlinerbtau  gefärbte 
Bolle  in  fogenannte  melirte  Sucher  einweben,  fo  fkl)t 
nan  leicht  ein,  baß  bie  Sarben,  mit  benen  man  ftc 
,u  vereinigen  wünfebte,  burd)  ba£  alf alifc^e  ober  faure 
Sc^onungömittel  nicfyt  affkirt  werben  bürften,  weit 
>er  3^ug  erft  narf)  bem  SSJalfen  unb  ©beeren  bind) 
efetereS  genommen  werben  fann. 

SSaumwoHe  unb  leinenes  3eug  fann  man  eben; 
atlS  in  ber  wehijieiiiifc&roefelfauren  ©ifenbeige  falt 
)el)anbeln,  nad)  bem  2(u§wtnben  auf  einer  Safel  mit; 
elfl  einer  jiarfen  S3urjle  auf  beiben  ©eiten  überfafj- 
en,  um  bie  SBeifce  möglidjji  gleichförmig  ju  bixtfyt'ü 
en,  worauf  e3  an  ber  ffuft  getroefnet,  gefpütt  unb 
n  einem  mit  etwa  r*-(T  ©cbwcfelfdure  angefduerteu 
»laufauren  Äaltbabe  angefärbt  wirb. 

9Zacf)  SMngler  unb  Äurrer  erljdlt  man  ein  fel;r 
eurigeS  unb  fatteS  SSlail  auf  ißaumwollengarn, 
oenn  man  bie  gebleichten  ©arne  fiotv  bfS  breimal 
n  einer  efffgfauren  (gtfenbei^c  bcbanbelt ,  gut  auS; 
jngt,  lüftet,  unb  burd)  ein  ganj  f<#n?ad)e3  G!)lorbab 
icf)t.  9iad)  biefer  Operation  werben  ftc  am  gfufj 
|Ut  au§gewafc$en  unb  fo  lange  in  einem  angefallen 
en  blaufauren  Äalibabe  bearbeitet,  bis  bie  verlangte 
;arbe  erfdjeint,   Sfod)  bem  gdrben  werben  bie  ©arne 
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fiut  au$gewafc$en  unb  im  ©chatten  getrocfnet.  Hn*  . 
ang§  erfc&eint  bie  Sorbe  etwas  trübe,  burdi)  lang* 
fameS  2lbtrecfnen  erhalt  fie  aßmdlig  einen  fronen 
©lan.v  gellere  ©d&attirungen  erbalt  man,  wenn 
bie  @ifenbet$e  mef;r  ober  weniger  mit  SBaffer  »er« 
bünnt  wirb. 

(Em  fe^r  fcfeorieS,  fatteS  unb  gleicbförmtgeS  SMau 
auf  Skumwollengarn  erhalt  man ,  wenn  man  ba3 
©arn  in  falpeterfaurer  ©ifenauflofung  beifet,  bann 
burd)  Äalfwafjer  jiebt,  gut  auSwdfd)t  unb  in  einem 
gefduerten  blaufauren  Äalibabe  färbt.  $ier  fann 
man  ade  ©cbattirungen  t>on  ÄontgSblau  bis  ju  #tm* 
melblau  beroorbringen,  je  nad)bem  bie  (Sifenbei^e 
mebr  ober  minber  mir  Söaffer  üerbünnt  angewenbet 
wirb.  %m  gleic&förmtgjten  wirb  ba§  33(au,  wenn 
man  ba£  ©arn  abwecbfelnb  fo  lange  in  bie  fatpeter; 
faure  ©ifenbeifee  unb  in  ba§  Äalf  waffer  bringt,  bi§ 
eS  nad)  bem  2Cuelüften  eine  bunf'et  roftgelbe  garbc 
erhalten  f)at  Sorgfältige^  2TuSwafd)en  in  2Baf[er# 
um  ade  (Saure  ju  entfernen  unb  langfameS  Srocf*' 
nen  im  ©Ratten  ftnb  jur  ©arjiellung  einer  bauer* 
haften  unb  fdbonen  garbe  burd)aus  ntol)ig. 

£>eS  fatpeterfauren  StfinojtybS,  um  SaumwoHe 
louifenblau  ju  färben,  bebient  fidE)  aud)  ©cf)ra* 
ber*).    gr  bereitet  e$  auf  folgenbe  SBeife: 

3n  einen  (iarf  glafurten  £opf  fd)üttet  er  5  ?>fb. 
©alpeterfdure  unb  (oft  nad)  unb  nad),  ofyne  umju* 
rubren,  10  $>funb  bellen  reinen  unb  trocfenen  gifen* 
fcitrtol  barin  auf.  hierauf  füllt  er  ein  b6ljemeS  ©efdß 
mit  reinem  falten  SBaffer,  bem  er  4  $Pb.  falpeterfau* 
res  @ifenon;b  unb  1  $)fb.  fduflic&eS  Sinnfalj  jufe§t. 
£>iefe  äufamntenfefcimg  bient  jum  33etfcen  ber  loutfen* 
blau  ju  fdrbenben  SSaumwoÜe. 


*)  ftfeuefte  ©tfa^rtmgen  in  ber  gefammten  ©cb&nfar* 
beret     »on  £ertm.  ^d;rat>er,  Berlin  1839* 
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Um  bie  $avbflotte  $u  bereiten ,  wirb  ein  l;6(3cr^ 
ne3  ®efdß  mit  reinem  falten  ober  nur  lauwarmen 
SBaffcr  gefüllt  imb  bemfelben  jugefefct  J|  |)fb.  Huf* 
licfeeS  blaufaureS  Äalt  nebjl  einer  Xbfocfyung  Don  1 
$Pfö.  9?otl;boIj  (©apanfyolj).  Sie  gereinigte  Saum- 
wolle  wirb  erfi  in  ber  oben  betriebenen  SBeigflotte 
15  SRinuten  lang  fyerum  gearbeitet,  bann  abgewun* 
ben  unb  in  bie  Jjlottc  Don  blaufaurem  Äali  gebracht, 
worin  ffc  ebenfalls  15  SRinutcn  fyerumgearbeitet  wirb* 

ISiefe  Operation  wieb  f?d)emal  wieberfyolt.  SJciffi 
^weiten  SDfol  wirb  ber  blaufauren  Äa.iflat te  J  $fb. 
englifd)e  Sdjwefelfdure,  beim  fünften  unb  fetzten 
9)?al  aber  jebeemal  4  englifd)e  ©c^a-efeljaurc 
unb  ^  9)fb.  reincS  äßaumol  jugefe£t,  worauf  bie 
,  {Baumwolle  herausgenommen,  gut  abgewunben  unb 
getroefnet  wirb.  gellere  ©d)atiirungen  in  biefem 
;  iiilau  ftnb  leicl)t  ju  bewirfen,  wenn  man  foruol>l 
Don  ber  fBctye,  als  Don  bem  blaufaurem  9tiA\  wcnU 
ger  anwenbet.  Sie  ?Jerf)dltnif[e  ftnb  l;ier  für  25 
§)fb.  JBaumwollc  ober  $evt§  berechnet. 

Sie  ©eibe  wirb  in  granfreid)  jegt  fyditfig,  be; 
fDnberS  für  fyedere  unb  mittlere  ©ti&atttvungen,  mit 
jJSBcrltnevblau  gefärbt,  welches  §3laü  man  nach  bem 
(Siftnber  SJaimonbblau  (9)?arte  -  SiutifeubLut)  nennt. 
9?ad)  bem  (Sntfd)dlen  mittel)!  be-o  ©eifmwrßfferS  wirb 
fie  in  bie  oben  befdjrtebene  fd)wefelfanie  ober  nod) 
rbrffrr  in  bie  wcinjtein  s  fcbwefelfauve  Gfifenbci^e,  bie 
■man  mit  mef)r  ober  weniger  -iBaffer  oerbünnt,  lau- 
gerc  ober  füvjere  Seit)  je  nad)  ber  Derlangten  Sc&at* 
tirung,  eingetaucht,  auegerungen,  gut.  burc&geflopft 
unb  im  glufjwaffer  ouSgewafc&en*  hierauf  wirb  fit 
Dier^  bis  fünfmal  in  eine  febr  gefdttigte  unb  beinahe 
focfyenbe  ©etfenauflöfimg,  auf  4  Steile  ©eibf  1  SbetI 
weiße  ©eife,  in  einer  fyinreiebenben  Spenge  SBaffer 
gelojl,  eingetaucht,  woburefy  ft$  ba3  ßifencn;b  mcl;r 
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befejliflt  unb  auf  eine  höhere  ©^battonStfufe  tritt, 
gugfetcb  aber  auch  baS  mit  ber  ©eibe  nicht  fejt  üer* 
bunbene  gifenfalj  ausgegeben  wirb,  £)iefe  ©eifert* 
yaffage  bewirft  auch,  ba£  bie  ©eibe  burd)  bie  (SU 
fenauflofung  nicht  angegriffen  wirb  unb  tt>ren  natura 
liefen  ©lanj  behalt,  £)a3  rütfftdnbige  ©eifenwaffer 
fann  wieber  jum  Äod&en  ber  ©eibe,  bie  mit  bunflen 
unb  gewöhnlichen  garben  gefärbt  wirb,  benufct  wer* 
ben.  $lad)  bem  ©eifenbabe  wirb  bie  ©eibe  im  glufj* 
wafjer  mögliche  rein  auSgewafcben*  3u  bem  garbe*  ! 
bafce  bringt  man  in  ein  ©efdß  t>on  weitem  #olje 
eine  ber  Quantität  ber  Söaare  angemeffene  Spenge 
SBaffer,  ba§  bis  auf  60  ©;ab  nach  9?eaumur  erl;ifct 
wovben  tft  unb  baS  ©efdß  btS  auf  ein  ^Drittel  an* 
ffiUt,  16(1  barin,  auf  12  Sheile  ©eibe,  1  5£t)etl  gutes 
blaufaureS  Äali  auf,  fefct  auf  1  Shetl  biefeS  ©aljeS 
2  Steile  ©aljfdure  ju  unb  rührt  bie  glufftgfeit  gut 
buref)  einanber,  3n  biefem  S3abe  wirb  bie  ©eibe  ei* 
nige  SJftnuten,  naebbem  fte  eine  fdjöne  blaue  garbe 
erhalten  hat,  hin-  unb  bergejogen,  enblid),  wenn  fte 
fd)6n  gleichförmig  gefärbt  ift ,  herausgenommen  unb 
im  gluffe  geflopft  unb  gewafc&en.  @tne  anfängliche 
Ungleichheit  ber  garbe  hat  nichts  ju  fagen,  weit  bie* 
felbe  nach  SSeenbung  ber  Operation  bennoch  gleich* 
förmig  erfcheint.  3um  33eleben  wirb  ein  Sab  au§ 
SBajfer  mit  T^  Äefcammoniafflufftgfeit  Dcrfefct  am 
gewenbet.  Um  ein  fchöneS,  intenftoeS  ©unfel*  ober 
ÄonigSblau  ju  erhalten,  gibt  man  ber  SÖaare  jwet 
Seiten  ber  ßifenauflofung  mit  ber  S3orft<$t,  fte  jwi- 
fd&en  unb  nach  ben  S3dbern  ber  S3ei£e  in  fafl  fo* 
chenbem,  fchr  gefdttigten  ©etfenwaffer  ju  bebanbeln,  ! 
worauf  man  mit  ber  eifenblaufauren  Üalilauge  unb 
©aljfäure  baS  fchonfie  Jßlau  erhalt* 

Um  bie  ©eibe  fd)warjblau  ju  färben,  wirb  fte 
juerjt  mit  15  Stetten  ©eife  auf  100  Steile  ©eibe 
gefönt,  ai£  gluffe  gewafchen  unb  abgerungen,  JDann 
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fod&tvwtcm  bie  Raffte  beS  ©ewic&tä  ber  ©eibe  ©all:» 
dpfel  in  ber  gehörigen  Quantität  SBaffer  jwei  ©tun* 
t>en  lang,  fetyt  bie  2(bfo$ung  burd),  Idpt  bie  ©eibe 
auf  ben  ©töcfen  18  ©tunben  lang  barin  bei  einer 
ganj  mäßigen  SBdrme  l)dngen,  lüftet  ft'e  eine  ©tttnbe 
lang  auS  imb  wdfd)t  fie  im  gluffe*  9t im  bereitet 
man  ein  S3ab  auS  einem  Sfyeil  ber  wetnflein  s  fcön>Ci 
felfauren  @ifenbei£e  unb  20  Steilen  SBajJer,  nimmt 
bie  ©eibe  barin  burd),  jiefyt  fie  nad)  2  ©tunben  roie« 
ber  l;erauS,  gibt  ft'e  eine  SStertelfiunbc  lang  in  ein 
beinaf)  ftebenbeS  ©eifenbab  unb  wdfd)t  fie  im  §luß* 
voaffer  forgfdltig  auS*  ©nblid)  bringt  man  bie  ©eibe 
in  ein  nad)  ber  verlangten  ©cbattirung  mefjr  ober 
weniger  concentrirteS  S3ab  von  blaufaurem  Äali,  baS 
mit  etwas  ©aljfdure  t)erfd)drft  worben. 

£)ie  burcfy  S3erlinerblau  auf  ©eibe  bargefiellte 
Storbe  ijt  ber  mit  ©dcfyftfcfyblau  erhaltenen  fowol;l  in 
ber  Sauer,  als  im  ©lanje  üorjujiefyen. 

§.  3. 

SBon  ber  garbtmg  mit  (Sampetfje*  ober  SSlautyolj* 

£)aS  @amped)ef)olj  wirb  auS  ber  Sampele* 
33ap  im  me;rifanifcfyen  SDfeerbufen  unb  auS  9)?ejcifo, 
von  Samaifa,  Domingo,  ©t.  ßroir  unb  anbem  3ns 
fein  in  großem  ober  fleinern  Äläfcen  nad)  Europa 
gebracht.  ©uteS  ßampedfyefyolj  befifct  eine  rotl)lid)s 
braune  garbe,  ift  l;art,  bid)t  unb  fcfywer  unb  nimmt 
eine  gute  Politur  am  ©ein  ©efcfymacf  i\t  anfangs 
füjjlid),  binteifyer  bitter  jufammen$iel)enb*  SS  färbt 
ben  ©peid)el  übtet  unb  riedjt  aromatifd),  nid^t  urt< 
dfynlid)  ber  SSeild&enwurjeL  ©uteS  frtfd)eS  Sampcd&c* 
l;olj  liefert  r\  bis  ^  feines  ©ewic^tS  an  garbejtoff. 
@S  wirb  Tebr  tyduftg  beim  Seifleinen  mit  bem  ©pünt 
unb  ber  9Jinbe  vevfdlfcfyt  unb  burd)  einen  3ufa(3  Don 
SBaffer  im  ©ewic^t  vermehrt,   ©er  gabrifant  tl;ut 
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bat)er  gut,  ba$  #olj  in  SBlocfen  ju  faufen  unb  fcibjl 
fleinen  ju  (äffen.  £3ei  ber  Aufbewahrung  mujj  man 
e8  fo  utel  wie  möglich  t>or  bem  äutrittr  ber  2uft  unb 
t>e$  £id)t§  bewahren. 

SKan  prüft  bie  ©ute  be§  £oIje§,  wenn  man  ein 
fleineS  SKufter  in  Sßajjer  einweiht  unb  nad)  ber  3n» 
tenfitdt  ber  garbe  fein  Urteil  benimmt.  3ft  bie> 
feibe  grau  unD  unfd&einbar,  fo  taugt  ba§  <polj  nid)tS. 

£>ie  au3  bcm  $olj2  aufgetriebene  fdrbenbc 
(Subjtanj,  Die  man  üon  ber  botanifdjen  Benennung 
beS  Ö3aume6  C  Haemaloxylon )  £)dmatin  nennt, 
bilbet  blafirofenrotbe,  Ergfbttttf$ef  gerucfylofe  ©d)up* 
pen,  bie  einen  gclinb  jufammen^icbenben,  bittern  unb 
fcfyarfcn  ©efcfymacf  t)aben.  Sie  [oft  fid)  in  1000 
Steilen  SBafjer  ju  einer  in  bünnen  <öd)id)ten  gelben, 
in  9J?affe  movgenrotfyen  glüfftgfeit;  bie  Xuflftfung  laßt 
ftd)  burd)  2£bbampfen  bebeutenb  concentriven  unb 
frpjiallifirt  beim  (Srfalten  unbeutlid). 

£)tc  Mauren  färben  bie  purpurfarbene  2luflö« 
fung  gelb,  bann  wirb  fic  rotb.  2)ie  2Ilfa(ien  t>er* 
wanbeln  fic  wieber  in  ^Purpurrot!),  unb  ein  groge§ 
UebermaaS  üon  2ilfali  in  Sjtolenblau,  bann  in  SJraun* 
rotl)  unb  enblid)  in  S3raungelb.  ©ie  iji  alSbann 
jerfefct  unb  fann  burd)  Sauren  nicfet  wieber  fyers 
gejiellt  werben.  Sl)onerbel)t;brat  färbt  ft<$  in  ber 
wäprigen  Söfung  beS  Jpamütfaä  blau. 

3Die  gärbefraft  bee  #dmatinö  iji  febr  bebeutenb. 
Gbeüreul  er$dt)lt,  baß,  wenn  man  0,025  ©rammen 
£dmatitt  in  250  Äubifcentimeter  SBaffer  bei  einer  ge; 
eigneten  Temperatur  auflojl  unb  bann  ein  ©tue? 
S3aumwo(Ien$eug  l)ineintaud)t,  welcfyeS  1,82  ©ram* 
men  wiegt  unb  ju  §  feiner  äDberfldcfce  mit  einer 
2f)onerbebei£e  für  Ärappvotf)  unbÄrappvofa  unb  mit 
einer  (Sifenbeifce  für  Ärappfcöwarj  unb  Ärappuiolet 
bebvucft  \%  ftd)  jener  3eug  bunfelotolet,  »tötet,  fc&warj 
unb  fcfcwarjblau  färben  wirb.    £>affelbe  ©ab  färbt 
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|  jbei  aucb  no$  fünf  folcf)e  Sftujler,  t>on  benen  jebocb 
J  Da§  legte  nur  grauoiolet  wirb. 

23erfd)iebene  SRetallorpbe  fcerbinben  fid)  mit  bem 
£dmatin  unb  färben  e3  mefyr  ober  weniger  üiolet. 

Sn  ber  2(uf(6fung  be£  2eim£  bewirft  e3  einen 
1  (lavfen  Stieberfdjlag  in  rotten  glocfen;  e§  enthält 
alfo  ©erbejioff. 

S)a8  Samped&efyolj  wirb  in  ber  gdrberet  fel)r 
(läufig  angewendet,  um  blau,  molet  unb  fc&marj  ba* 
mit  ju  färben  /  aud)  wol)l  grau  unb  farmoifinrotb; 
in  SSerbinbung  mit  gernambufbolj  bringt  man  bamit 
eine  2Benge  fd)6ner  ©d)attirungen  (>ert>orf  welche  aber 
feine  gejligfeit  befigen. 

Unter  bem  @influ§  einer  S3a|t§ ,  bie  wie  2Clfatt 
wirft,  namentlich  t>on  baftfd)em  unb  neutralen  eff%* 
fauren  Äupferorpb ,  effigfaurer  Sbonerbe,  färbt  fiel) 
bie  üegetabilifcbe  unb  tf)ierifd)e  Safer  blau  mit  einem 
tyxvafycn  in3  SSiolete;  beegleicfyen  unter  bem 

(Sinflup  t?on  faljfaurem  3innorpbul  ober  oon  2llaun 
toiolet.  SD?it  2ttaun  oerbunbene  SBolle  nimmt  in  ei* 
nem  concentrirten  unb  fod)enben  SSlauboljbecect  eine 
bunfle  garbe  an,  bie,  befonberS  nad)bem  bie  Sfuft  ein* 
gewirft  fyat,  fd&warj  erfebeint.  ©ewobnlid)  wirb  baS 
SSlauljolj  als  Sufafe  ju  anbern  Pigmenten  beim 
©d)warjfdvben  angeroanbt. 

2fuf  (  6  £l)ei(e  SBolle  foc&t  man  1  SE&eil  beS 
#olje$  mit  15  bis  20  Steilen  S5Ba)jer  eine  vötunbe 
lang  auS,  feifyt  bie  2(u$fod)ung  öon  Den  ©panen  ab, 
fluttet  ben  jwanjigften  St)eil  mit  etwas  SBaffer 
erweichten  ©rünfpan  in  ba§  S5ab,  rübrt  eS  fcuvd) 
einanber  unb  legt  ben  Stoff  binein.  Sitad)  Verlauf 
einer  ©tunbe  nimmt  man  il;n  fyerau§ ,  fpült  unb 
troefnet  tyn. 

Um  einen  beffern  SBlauboljabftib  $u  bereiten, 
foefct  man  bie  Spane  brei  ©tunben  lang  mit  bem 
3wanjigfadj)en  tbrcö  ©ewicfrS  £üaf[er  in  einem  be; 
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becften  Äcfjel  awS,  feif)t  bie  Srüfce  Don  ben  ©pdner 
ab  unb  übergießt  biefe  mit  berfelben  SJienge  SBaffer 
fod)t  nod)  jroet  ©tunben  lang  unb  fugt  biefe  S3rüt)( 
ju  ber  erftern  t)tnju.  2)iefes  S3ab  muß  in  ben  erjfen 
Sagen  uerwenbet  werben,  weil  e£  burd)  bie  Suft  an 
fdrbenber  Äraft  verliert.  £)urd)  SBafierbämpfe  laßl 
ftd)  au3  bem  ßampedjerjolj,  wie  auS  anbern  garbe* 
I)6ljern,  ber  garbefioff  am  befien  au^jte^en.  9J?an 
bringt  bie  ©pdne  in  einen ,  mit  eifernen  Reifen  ge* 
bimbenen,  nad)  unten  fid)  Derjungenben  S3ottid),  ber 
oben  burcf)  einen  feflen  3>del  t>ei fct)Io ffen  wirb,  in 
tveld&em  fid)  eine  große  t)erfd)iießbare  £)effnung  bm 
fmbet,  um  bie  ©pdne  hinein  unb  fyerauS  tt)un  ju 
fonnen.  25urd)  tiefen  obern  25ecfel  tritt  bie  oon 
einem  ©ampffcffel  berfommenbe  ©ampfleitungSrofore 
ein.  ©er  ©arnpf  füllt  ben  SSottid)  an,  burd)weid)t 
bie  ©pdne  unb  jiefyt  fie  au3,  unb  ber  ©jctraft  fließt 
unten  am  S3oben  burcfy  eine  t)eberf6rmige  Siofyre  ab. 

2(ußer  ber  oben  angegebenen  5D?etl)obe  fann  man 
aucf)  bas  SBoüentud)  juerjl  mit  einem  Äupferfatje 
anfteben.  £)ie  23ei£e  befielt  au8  einer,  mit  etroaS 
Samped&e&oljabfub  gefärbten  2(ufl6fung  t>on  'illaun 
unb  Äupferoitriol,  ju  gleichen  Steilen,  mit  ein  JDritj 
tel  @ifem>itriol ,  ober  aus  3flatm,  Sßeinftein  unb 
©aljburger  S3itriol  ju  gleichen  Steilen  :  auf  1  ?)fb. 
SSJoßenjeug  rennet  man  J  $>fb.  btefer  Seiten.  SDaj 
angefottene  Sud)  wirb  auSgewafdjen  unb  bann  in 
bem  ftebenben  ßampec^e^oljabfub,  bem  etroaS  Äupfer- 
Vitriol  jugefefct  wirb,  eine  ©tunbe  lang  gefärbt. 

Sur  kornblumenblau  wirb,  nad)  £ermb* 
pdbte  2(nweifung,  ber  3eug  in  einem  2tbfube  üonßam* 
ped)et)olj,  bem  für  ein  Spfunb  3eug  1  Sott)  Äupfer* 
Vitriol  jugefefet  worben,  gebeizt,  burd)  ein  lauwarmes 
©etfenbab  genommen,  auSgefpult  unb  in  einem,  auS 
3  Sott)  Sampec^el)oIj ,  J  Sott)  gernambuf&olj  unb 
2  ßetf  2(laun  bereiteten  &3abe  eine  l;albe  ©tunbe 


549 


„ang  gefärbt,  otyne  bie  33ruf)e  ftcben  ju  [Affen,  enb; 
,icf)  am  gluffe  auSfpült. 

2)ie  8$erl;ältnifje  biefer  SSeifeen  formen  vielfältig 
^bgednbcrt  werben,  ba3  SBefentlidje  bleibt  immer 
Da§  effigfaure  ober  fd&roefelfaure  Äupferonjb,  ber 
ttlaun  gibt  ber  garbe  etwaS  mtf)x  Haltbarkeit.  Seim 
2Cu6fdvbcn  be£  SBüllenjeugS  fcfycint  e§  üort&eilfoaft, 
Den  3cug  nad)  einem  balbjlünbtgen  ©ieben  auS  bem 
Sampe4)el)oljbabc  berauejimebmen,  rfjn  einige  &it 
m  ber  2uft  ju  laffen  unb  bann  lieber  auf  eine 
!;albe  ©tunbe  in  ba§  S5ab  ju  bringen,  bem  man 
liefet  nod)  etwas  ©rünfpan  ober  Äupferoitriot  ju* 
feien  fann. 

©eibe,  SBolIe  unb  bie  Degetabilifcben  ffaferfioffe, 
wenn  man  biefelben  üo-rber  mit  einer  2Cuf(6fung  fcon 
1  Z\)U  Sinn,  12  Steilen  ©aljfäure  unb  4  Steilen 
Salpeterfdure  beifet,  erhalten  eine  üiolete  §arbe»  2)af« 
felbe  JRefultat  erbalt  man,  fobalb  man  SSolle  mit 
2(laun  ober  befjer  nod)  mit  Mann  unb  SBeinjiem 
abgebet. 

Söenn  man  33aumwolIe  auf  biefelbe  Söeife  be* 
banbelt,  fo  befommt  fie  eine  magere,  fd)mufeigblaue 
Sarbe,  bie  balb  wieber  t>erfd)winbet,  tnbeffen  laffen 
ftd)  bod)  mit  Samped)cboljabfub  unb  trgenb  einem 
Äupferfalj  mannigfaltige  ©c&atttrimgen  üon  S3lau 
auf  33aumwoüe  unb  Seinen  &e  vorbringen ,  beren 
Jföltbarfeif  gegen  bie  GnmvirFung  ber  Suft  unb  beS 
fiid)t§  üon  ber  3ufammenfe(jung  ber  SSeifeen  unb  ber 
S3ebanblung  beim  gdvben  abfangt.  ©ebr  febone, 
aber  duj]erp  oergdnglidje  bellblaue  ©d&attirungen  er* 
bdlt  man,  wenn  auf  1  $Pfb.  6amped)ebolj  8  Soll) 
Äupfcrmtriol  unb  3  ilotl)  ©djwefelfdure,  bie  uorber 
mit  12  Steilen  tyreS  ©ewtd)t3  SBaffer  üerbünnt 
würben,  bem  gavbebab  jugefefet  werben»  9iacb  bem 
Sdrben  wirb  bie  33aumwofle  in  SBajfer  au3gewafd)en 
unb  im  ©chatten  getroefnet. 
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Um  bauerf)aftere  ©d&attirungen  oon  £eHMa: 
bis  jum  bunfeln  Snbigoblau  barjujMen,  mu^  bi 
SBaumroolle  juevji  gebetfct,  gelüftet  unb  abgetrocfne 
werben,  bamit  ftd&  bie  SSeifee  innig  mit  ben  gafen 
ücrbinben  fann.  23or  bem  Farben  wirb  fte  burd 
2Bajfer  gebogen,  um  alle,  blo^  anf)dnqenbe  23ei£e  ji 
entfernen.  SBdbrenb  be3  gdrbenS  wirb  ba3  S5at 
t?on  ber  fjanblauen  SBärme  bis  jur  ^siebet)t^e  er 
wdvmt  unb  bie  SBaare  julefct  5  Sftinuten  lang  iit 
Äocfyen  erhalten,  bann  ausgewafcfyen  unb  im  ©<$at 
ten  getrcc?  net.     £)ie  S3orberettung§beigen  bepebcn 

1)  aus  ber  Äupf  erbetfce ,  bie  au§  1  ?)fb.  fcbroe.- 
felfaurem  Äupfer  in  4  s3)fD.  SBajjer  aufgelöj?  unt 
12  2otb  SBlcijucfer  jerfegt ,  bereitet  wirb.  2)ie  Elan 
blaue  glftfftgfeit  ftltrirt  man  ab  unb  bewafyrt  fte  auf 

2)  2(u3  ber  £f)onerbebei£e.     9)?an  loft  8  £ot| 
2tlaun  in  einem  ^Pfunb  beipem  Sßaffer  unb  jerfegt  ti>n 
burd)   5  Sotb  SBlei^utfer.     Sie  obenfieljcnbe  flare 
glüffigfeit  iji  bie  efftgfaure  SEboncrbebef&e.  SBerben 
gleicbe  Steile  t>on  tiefen  beiben  SBeifcen  mit  einanber 
Dermifd)t  unb  bie  SBaumwoIle  oor  bem  Ausfärben  iitl 
einem  ßampecfyefjoljbabe  bamit  bemäntelt ,  fo  erbdltj 
man  eine  Sarbe,  bte  in  £inftd)t  be$  SonS  bem  bun*I 
teilten  3nbigoblau  gleid&fommt.     Um  beflere  ©cbat*  I 
tirttngen  ju  erhalten ,  üerbünnt  man  bie  SSorberel- 1 
tungebei^e  mebr  ober  weniger  mit  SBaffer. 

2tuf  biefelbe  2£rt  fann  man  auef)  ©eibe  blau 
färben,  bie  garbe  ift  jebod)  weber  fdjon  noä)  faltbar.  1 

p  4. 

ffilaufarbmig  mit  JCuffafc. 

9Äan  fottte  wünfeben,  ba£  biefe  2frt  tfon  S3(au 
auö  allen  Färbereien  üerbannt  würbe«  2Beil  fte  aber 
im  Raubet  juweilen  verlangt  wirb,  fo  wirb  eö  unä 
erlaubt  fei;n,  l;ier  etwa§  baüon  ju  fagen. 
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Iii  3J?an  gibt  ber  SBolle  ober  ber  SBaumwoHe  erjl 
itiuf  ber  Äupe  einen  fejien,  beller  ober  bunfler 
flauen  ©runb  unb  be&anbelt  fte  bann  in  einem  33ab 
noon  Samped&eboty  unb  ©runfpan  fo  oft,  bil  man 
jbie  verlangte  ©tufe  t)on  S3(au  auffegt  (b.  I). 
t galten  foat).  hierauf  fpült  man  bie  SBaave  ganj 
!:(eid)t  unb  lagt  fte  troefen  werben. 

SJfafl  fann  aud)  auf,  folgenbe  2frt  »erfahren, 
fctfuf  30  Spfb.  Sud)  nimmt  man  2  $fb.  faljfaureS 
Mm,  1  9>fb.  2Claun  unb  1  $fb.  SBeintfetn,  fegt 
..Süeö  bem  83laubo(jbabe  ju  unb  bringt  e£  jum  ©ie* 
-Den.  23a3  2ucf)  wirb  in  biefem  S3abe  anbertfcalb 
;i:Stunben  gefotten,  bann  berausgenommen  unb  au3* 
igelüftet,  ^Herauf  16 jl  man  in  bem  SJabe  \  $funb 
[Kupfervitriol  auf,  bringt  baS  Sud)  roieber  (jinein 
i;unb  nimmt  e8  eine  fyalbe  ©tunbe  in  bem  ftebenben 
iSBabe  berum,  lüftet  e$  unb  rodfeftt  eS  auS. 

2Cuf  ©aumwolle  fann  man  ber  fiaxbt  etroa3 
imel)r  Haltbarkeit  geben,  wenn  man  ben  baltbaren 
:blauen  ©runb  buref)  ein  ©alldpfelbab  jtefyt. 

äDb  eine  SBaare  mit  biefer  §arbe  gefärbt  ifi, 
üPann  man  leidet  erfahren,  wenn  man  eine  9>robe  ta 
Jöaffer  einweiht,  bas>  man  mit  einigen  Äropfen 
^cbwefelfdure  t>ermifd)t  bat.  £>a3  aufgefegte  S3lau 
oeifc&unnbet,  unb  ber  d$te  blaue  ©runb  bleibt  jurücf. 

©icrtcS  Stapitch 

Sftotljfdrbtmg» 

Sie  Dornebmjien  ©ubftanjen,  beren  man  fiel) 
jur  9iotl)fdrbung  bebient,  ftnb  ber  Ärapp,  bie  ßodbe* 
nille  ber  gaef,  ber  Äermeö,  ber  SDrlean  ,  baS  23ra* 
ftlicnfyolj  unb  ber  ©aflor,  lind)  bie  9iona,  bie  &uu 
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gel  eines  S3aum§,  welcher  gut  2Crt  ber  ©uifanbina 
gebort  imb  in  Snbten  gewonnen  wirb,  bie  ß&aiwur* 
je!  auf  ben  Äujien  oon  9J?alabar  unb  ßoromanbel, 
ba$  SRun}eet,  Duongfonbou,  jroet  inbifd&e  garbefioffe, 
werben  jum  9iotl;färben  b?mi&.  SS3tr  werben  barauf 
fpdter  wieberum  jurücffommen* 

SSon  tiefen  ifi  ber  Ärapp  bie  wicfyttgfle;  man 
färbt  bamit  befonberS  auf  SSaumwotie  SJotl),  S?üfa# 
S3vaun,  23io(et,  ©djwarj  unb  jtpar  dd)t;  ferner  Sur* 
fifd&rotl;  auf  S3aumwoüe,  Siotf)  unb  SBraun  auf 
SBoUe. 

•rflei  XrtiJtt. 
£8on  bem  Ärapp  unb  ber  g&rbttng  mit  bemfelben. 

©er  Ärapp  ift  eine  SBurjel,  welche  in  ©mprna, 
auf  ber  Snfel  ßppern,  in  ber  Sekante,  in  granf« 
reid> ,  in  ©ngtanb,  in  £oüanb,  in  Schweben  unb 
S5eutfd)lanb  gebaut  wirb.  S)ret  Saljre  lang  laßt 
man  fie  in  ber  (Srbe  warfen,  boef)  wirb  fie  meifienS 
fd^on  nad)  2  Sauren  herausgenommen.  @()e  fte  in 
ben  $anbel  gebracht  unb  jum  Serben  angewenbet 
wirb,  wirb  fte  folgenben  Staublungen  unterworfen. 

SKan  troefnet  bie  SBurjeln  auf  einem  Stcfcc  an 
ber  ßuft,  ober  auf  einem  £>fen,  wenbet  fte  mit  einet 
©abel  um  unb  flopft  fte,  um  bie  @rbe,  «Sc^aafe  unb 
waS  tawm  bangt,  abjufonbern. 

©iub  bie  SÖBurjeln  auf  biefe  SSeife  gereinigt,  fo 
jerßeint  man  fte  in  einer  9R£tfyle,  entweber  unter 
bem  SDhUljlein,  ober  mit  einer  mit  ©cfyneiben  öer| 
fernen  ©tampfe  unb  fonbert  ben  batton  loegegan* 
genen  Unratt)  mitteffi  eineS  33eutel3,  ober  einer 
©Zwinge  Don  ben  ©tuefen  ab,  welche  man  unge* 
fc&dlten  Ärapp  nennt.  2tuf  biefelbe  SBeife  jer* 
flcint  unb  reinigt  man  if)n  nochmals  unb  nennt  it)n 
bann  I;atbgefc^dlten  Ärapp.   9?a$bem  man  tyn 
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j-um  britten  flflal  jerFlemt  unb  gereinigt  &at,  &eijjt 
er  gefd)  alter  Ärapp*  £)en  loteten  fcält  man  füv 
ben  be(!cn,  obgleid)  ber  f)albgefd)dlte,  wenn  er  üon 
tiefen  SBurjeln  £;etrüf>rt ,  if)m  üorjujieben  ifL 

gajl  buref)  ganj  25eutfd)fanb  bebient  man  ftd) 
be6  2tt>ignon*  unb  bcS  f)ottdnbifc?)en  Ärapp§,  bo$ 
leijiet  aud)  ber  Stfaffer  unb  ber  ^)fd(jer  Ävapp  üor* 
treffliche  ©ienjle,  unb  l;duftg  benu^t  man  bte  t>er* 
ftftiebenen  Ärappforten  mit  einanber  t>ermif$t.  SD?an 
fcfyrctbt  bte  üorjügltd&e  ©üte  bc§  TCotgnonöPrappS  bem 
feljr  falf faltigen  SSoben  feines  SSatertanbeS  ju  unb 
fyat  bee>t)alb  in  @lfajj  33erfud)e  gemalt,  tiefen  33o* 
ben  funftltd)  nacf)jual)men ,  welche  uon  günjligem 
Erfolge  begleitet  worben  ffnb. 

3>r  ^fdljer  Ärapp  gibt  üoffe  unb  bimfle  gar» 
ben,  unb  aud)  ber  33reSIauer  Ärapp  tjl  in  neuerer 
Seit  fo  bebeutenb  öerbefiert  Horben,  baß  man  tljn 
ju  ben  gewöhnlichen  Arbeiten  mit  SSortljeil  üerwen* 
ben  fanm  ©er  ©mprnaer  Jvvapp  wirb  in  ©eutfd)* 
lanb  wenig  gebraucht,  ba  er  in  nic£>t  gehörig  üorbe* 
teitetem  Suftanbe  ja  un$  fommt 

©er  £anbel  liefert  ben  Ärapp  balb  in  9>ult>crf 
welches  in  troefne  ^dffer  eingefroren  wirb,  worin 
e3  in  ber  Sange  ber  Seit  fo  fep  jufammen  flebt, 
baß  man  e3  mit  einer  $a<fe  jertt)eilen  muß,  balb 
[in  ganjen  SBurjeln,  welken  man  2(li$art  nennt» 
3um  ©ebraud)  ber  Färbereien  werben  biefe  auf  einer 
SJtöljle,  wie  bie  £of)müt}(en,  in  ©tuefen  jerpampft. 

9lad)  ber  gabrifatton  fotlte  jeber  Ärapp  norf) 
3  Sal)re  liegen,  inbem  berfelbe  im  Saufe  ber  3eit 
nod)  eine  faure  ©dljrung  erleibet,  in  ben  gäfiern 
bebeutenb  gebeifyt,  fo  baß  er  biefelben  aus  etnanber 
treibt  unb  ftd)  fo  in  eine  fefic  fompaFte  SDZaffc  wfr 
rcanbelt,  welche  an  ©ewicfyt  bebeutenb  junimmf. 
Der  fo  gegotyvne  Ärapp  färW  t>iel  prächtige*  unb 
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intenffoer  itnb  jicljt  nid)t  fo  fef>t  in  ben  »eigen 
©runb,  a!8  bcr  frifd&e. 

©er  Ärapp  axtö  bem  @lfaf*,  £o(Ianb  unb  bei 
$Pfalj  f)at  eine  fafrangelbe,  ber  aus  ©mprna  unt 
von  (Supern  eint  braune,  ber  au§  ber  sproüence  ein* 
rotlje  §arbe. 

©iefe  Dcrfd&iebenen  Arten  Don  Ärapp  werben 
mit  Unterfd&ieb  in  ber  garberei  angeroanbt.  £)en  aue 
bem  (Stfap  unb  #ollanb  gebraucht  man  auf  SBolIe, 
unb  ben  au6  ©mpvna,  Don  ßppern  unb  au3  bei 
5)roDence  auf  SBaumwolIe.  SMe  (entern  Arten  mfifj 
fen  juroetlen  unter  einanber  gemtfd)t  werben,  um. 
gemtffe  ©cbeine  Don  JRotl;,  als  Ätrfd)rotf)  unb  Sfofen*! 
rbtf>#  hervorzubringen. 

Aller  Ärapp  l)at  einen  ju<ferdbnlic§en  ©efcf)mad 
unb  einen  ftarfen  ntd)t  unangenehmen  ©eruefy,  unb 
jebe  Art  gibt  eine  eigene  garbe. 

£)er  Ärapp  jiel)t  bie  geud&ttgfeit  ber  Suff 
an ;  man  mup  ifm  besfjalb  an  einem  troefnen  SDrte 
aufbewahren  unb  fo  mel  afö  möglich  Dor  ber  83c* 
rityrung  ber  Suft  fiebern,  s 

SKan  fann  fiel)  nur  f$wer  Don  ber  ©üte  be§ 
SrappS  bur$  ba£  2£nfct)cn  überzeugen,  ba  baffelbe 
leic&t  burd)  unbebeutenbe  Umjldnbe  Derdnbert  werben 
fann.  3m  Allgemeinen  gibt  man  bem  gelbrotf)  ge* 
färbten  Dor  bem  braunroten  ben  SSorjug;  bod)  aud) 
bkfeS  tjx  ungewiß ,  ba  jener  gebebt  fet>n  fann,  wdb* 
renb  biefer  b(o3  bind)  einen  feuchten  Sftabljlein  feine 
bunftere  gdrbung  erhalten  f)at.  £)ie  Anjeid)en,  welche  f 
man  für  bie  ©üte  beö  5vrapp3  hat,  fmb  nafy  Äreiftg  : 
folgenbe: 

1)  ©oll  ein  guter  Ärapp  eine  au§  bem  ©ränge 
tnö  5Sraunv6i[)lid)e  übergehenbe  gavbe  beftfeen; 

2)  foll  er,  wenn  man  ihn  mit  Faltern  SBaffer 
übergießt,  bemfelben  eine  gelbrotbe  garbe  mitteilen; 

8)  muß  biefer  Aufgufj  bie  Sacfmuötinftur  rW;en;! 
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4)  fott  bcr  ftrapp  einen  jlar?en,  ntd)t  wränge* 
nehmen  (Serud)  unb  einen  füpbtttcrfduerli<$en 
fcfymacf  beftfeen; 

5)  muß  eine  2ttaunlofung  in  bem  Ärappaufgug 
einen  braunroten  dlkbttf<fyla$  hervorbringen; 

6)  mu£  er  am  Rapier  leicht  fangen  bleiben  unb, 
;roenn  man  ifyn  barauf  jerreibt,  eine  lebhafte  garbe 
i<$uru(f  (äffen; 

7)  gewahrt  ber  reine  Ärapp,  trenn  man  ttm 
mit  etwas  blaufaurem  Äali  in  ©alpeterfdure  bringt, 
Hne  blaue  2Cuf(6fung,  unb^eS  fallt  SBerlinerblau  ju 
iöoben ,  wdfyrenb  ber  t>erfdlfd)te  Ärapp  tamit  eine 
hra6grüne  Tfuflofung  of)ne  9?ieberfd)lag  erjeugt; 

8)  SBenn  man  ben  Ärapp  auf  einem  eifernen 
pfiffet  in  Äfd&e  Derwanbelt,  fo  ift  bie  2ff$e  be3  rei* 
|nen  Ärappe  beinahe  fcfywarj  unb  mit  weißen  9)un?< 

:en  befe^t;  bie  ber  Sfinbe  grau,  bie  be£  fremben  3u* 
I  a£e£  graubraun  ober  fcf)warj  unb  beinahe  um  bie 
tödlfte  ftfjwerer  al£  vom  reinen  Ärapp.  33erfdlfcf)tef 
krapp  färbt  baS  SBaffer  bunter  unb  fe($t  ftd)  fc^neU 
|  er  ju  ©oben. 

|  ©er  Ärapp  wirb  mannißfad)  t>evfalfc$t;  einmal 
intrd)  fd)led)tcn  gemahlenen  Ärapp,  bann  erfd^eint  es 
jjcrjlocft,  braunfc£)warj,  feucht  unb  bumpftg;  obet 
imrd)  frt)ledE)tcn  ©tuefenfrapp ,  ^  bieS  ftnb  fyoljige, 
|c&roärili<$e,  angefreffene  2Burje(fat(fe;  ober  mit  ©d)a* 
Jen,  gafem,  ©anb  2C-;  biefe  f^wimmen  in  bem,  mit 
(tJBajJcr  angemaßten  ^iiluer  entweber  oben  auf  ober 
J  tnfen  ju  ©oben.  Sule^t  t>erfdlfd)t  man  i£;n  au<# 
jntt  gemeiner  Siotfye  t>on  wilbem  Ärapp  (Rubia 
Sylvestris  ober  pratensis). 

@S.  laffen  ftd)  au3  bem  Ärapp  *)  fteben  üerfd)ie* 
j>cne  ©toffc  barftellen,  unter  benen  fcd)3  eigentl;um* 


*)  Sonographie  be§  ÄtappS  uon  |)rof.  Glinge  tn  fcen 
Sertjanblungen  fceö  pmtß.  ©ewetbS&etetneö,  1835.  »g>eft  IL 

23  * 
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(td)  gefärbte  ©erbinbungen  bilben,  woöon  bret  toixU 
liebe  Pigmente  finb  unb  allein  in  -tec&nifd&er  $Bejie> 
&ung  eine  näbere  SBerucfftcbtigung  üerbtenen.  £>iefe 
bvet  Pigmente  ftnb  folgenbe : 

1)  Ärapppurpur  pellt  ein  orangegefarbteä 
fnjjiaUtnifcbeS  ?)ult>er  bar*  @r  ertbetlt  bem  Sbon* 
bei'fefattun  (mit  bem  Vorbaut  imprdgnirten  *c.  Äat* 
tun)  eine  tief  braunrote  Purpurfarbe,  wenn  er  int 
ileberfcbujj  jnm  gdrben  angewenbet  wirb.  Sil  ba* 
gegen  ber  Kattun  im  Ueberfd)u£,  fo  gibt  er  ein  gldn<? 
jenbeS  #od)rotb.  ©iebenbe  Älaunauflofung  bilbet. 
mit  bem  Ärapppurpur  eine  firfebrotbe  2lufl6füng,  bic 
beim  ©rfalten  biefelbe  garbe  behalt  unb  feinen  gar* 
bejioff  fallen  laßt,  fofem  biefer  nid&t  im  UeberfcbujJ 
Dorbanbcn  war.  «Kalilauge  loji  il)n  mit  prdd)tig  firfd)* 
rotl;er  garbe  auf,  Äoblenfaureg  Patron  bilbet  eine 
firfebrotbe  gluffigfeit  bamit,  beren  garbe  burd)  Äali 
nid)t  gednbert  wirb.  ©cfywefelfdure  lojt  ifyn  mit 
l)od)rotl)cr  garbe  auf, 

2)  Ärapprotb  fallt  ein  braungelbeS  fnjjiallU 
nifcbe§  Pulver  bar.  @S  ertbetlt  bem  Sbonbeifcfattim 
eine  bunfelrotl;e  garbe,  wenn  eS  im  Ueberfcbuß  jum . 
gdrben  angeroenbet  wirb.  Sfi  bagegen  ber  Äattun 
im  Ueberfd&uß,  fo  gibt  e§  ein  jiegelfarbeneS  Sfofa, 
©iebenbe  2Üaunaufl6fung  bilbet  mit  bem  reinen 
Strapprotb  feine  2(ufl6fung.  Kalilauge  lojt  eS  mit 
pvdd)tig  Deild)enblauer  garbe  auf.  Äonlenfaure  @o« 
baauflofung  bilbet  eine  rot^e  gluffigfeit,  bie  burd) 
Sali  Q^klämi  wirb.  ©d)wefelfdure  löji  e§  mit  jiegeU 
rotl)er  garbe  auf. 

3)  Ärappo ränge  flcllt  ein  gelbeS  frpjlallini*  : 
fcbe§  sJ)ulüer  bar.  (SN>  erteilt  bem  Sbonbei^faUun 
eine  gldnjcnbe  Dvangcfarbe,  wenn  e§  im  Ueberfcbujj 
jum  gdrben  angewenbet  wirb,  ©iebenbe  Zlamv. 
auflofung  bilbet  mit  bem  Ärapporange  eine  orange* 
gelbe  'tfufloftmg,  bie  beim  ©rfalten  nur  wenig  gavbe« 
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;;  ff  off  fallen  Idßt.  Äalifauge  l6ft  e§  mit  bunfter  9tofa- 
•färbe  auf»  Äo&lenfaure  ©obaauffofung  bilbet  eine 
*  orangefarbene  $luffigfett.  ©d&wefelfdure  16  ji  e3  mit 
j  jelber  garbc  auf. 

£>er  Ärapppurpur  oerljdlt  jtd),  fo  weit  e§ 
|  )en  ßolorifien  interefftrt,  folgenbermaafen  : 

Sn  ganj  reinem  SBaffer  lofl  er  ftd)  buref)  @r* 
j  )i^en  mit  einer  bunfeln  Sfofafarbe  auf;  im  falten  tji 
If  fd;roer  auffoSlid).  (Sine  &eiß  bereitete  2fufl6fung 
laßt  jebod)  beim  dxMUn  feinen  Ärapppurpur  in 
klocfen  fallen,  (Sauren  tterdnbern  bie  rofenfarbene 
Jlfuflöfung  in  ©clb. 

ISn  ^Brunnen*  ober  ?alff)alttgem  Söaffer  lofi  fTcT> 
)er  Ärapppurpur  erj!  bann,  wenn  ein  Sfjeil  befjelben 
NffritS  mit  allem  kalt  jpj  einem  bunfelrotf^en  8adP 
liebergefatlen  tjt.   ©a§  garben  mittelji  Ärapppurpur 
nuß  bafyer  mit  einem  ganj  falffreien  Söajfcv  gefc^e« 
)en,  fonji  ijt  ber  23erluft  an  §arbe|toff  fcljr  groß. 
2Cmmonta?puffigfett  bilbet  mit  bem  Ärapppurpur 
rfne  prächtig  f}od)rotl;e  glüfftgFeit,  bie,  auf  ntc&t  m&t* 
hancirten  Äattim  gebrueft  unb  naefy  bem  2tbtrocfnert 
m  Reißern  SBajfer  ausgetragen,  ein  IjelteS  Siofa  l)in* 
S  erlaßt*   £)riicfi  man  fie  auf  SH;onFattun  unb  üer; 
dl)rt  eben  fo,  fo  erbdlt  man  ein  fä)6ne3  SRitfilrotf)* 
Malilauge  löfi  ben  Ärapppurpur  mit  prdd)tig  Eirfcf); 
otfyer  garbe  auf  unb  gibt  auf  ungeteiltem  eben  fo 
.  >rl;anbelten  Äattun  ein  blaffeS  8?ofa;  auf  gebeiztem 
Retttun  erhalt  man  unter  fcenfelben  Umjtdnben  fatteS 
Dunfelrotl). 

©er  mit  Sbonbei^e  morbancirte  Sattun  exl)ält 
mxn  wirf  liefen  2tu§fdrben  in  ber  ©iebbi^e,  je  nad) 
•er  Spenge  be3  jum  Sdrben  angeroenbeten  $)urpur$, 
ine  t>erfd)iebene  garbenftance  Don  fattem  <Ood)rotf) 
m8  bunflem  SSraunroty.  Älcic,  ber  garbefiotte  51t- 
jffefet,  nüanärt  biefe  §arbe,  mad)t  fie  l;eller  unb 
$arlad)dtyttlidjer.  SSklÄIete  fdjabcf,  weil  unter  fötlbung 
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cineS  rotten  2acf§  t>fel  garbeftoff  verloren  gef)t.  2>aS  I 
befte  Serbältniß  ift,  eine  bem  ©ewid)te  t>eä  ju  fä*| 
benben  3cuge8  gleidjfommenbe  Spenge  Äteie  ju  m$i  i 
men.  1  *Pfb.  Ärapppurpur  reicht  bin ,  um  80  $Pft>. 
ober  787  @llen  6$  SSiertel  breiten  2&onbci§fatttiiJ| 
fcon  feboner  rotier  garbe  barjujlellen. 

gin  Sufafc  t>on  Äreibe  ift  gerbet  entfd&ieberl 
fdjablid).  Äocbt  man  1  Sbeil  Ärapppurpur  unb  II 
Sbeil  Äreibe  mit  vielem  SBaffer ,  fo  bilbet  ftc^>  feirl 
SÖeberfdjlag ,  fonbern  eine  bod)rotbe  2(ufl6fung,  tri 
welker  jebod)  80  Sbeite  Sfyonbeifcfattun  beim  2fu&| 
färben  nur  balb  fo  bunfel  werben,  alö  ofyne  foldben  3ufa&.| 
3ug(eid)  fe|t  ftd)  an  ben  ©efäjjranb  ein  feboner  xoA 
tber  2acf.  SSermebrt  man  ba£  Äreibeüerbältnip,  fcj 
fommt  enblid)  ein  $itnft,  xoo  aller  Ärapppurpur  t>or| 
ber  Äalferbe  in  23efd)lag  genommen  unb  in  rotier  I 
ßaef  üerwanbelt  ift.  ©ie  glotte  färbt  .nun  ntd)i| 
mebr.  (Sin  3ufa£  t?on  Äreibe  bei  ,bem  Ärappfärberl 
ift  alfo,  wa£  ben  Ärapppurpur  betrifft,  immer  fd)dbj 
lieb,  ©ie$  fann  aber  burd),  anbere  (Stoffe  be£  Ärappö  I 
welche  bie  Äreibe  t>orjug3weife  in  Sefcfylag  nebmen  I 
gemilbert  ober  befeitigt  werben,  wie  bei  bem  ÄrappJ 
rotb  bargetban  werben  wirb. 

SJtit  Kattun,  welcher  S3ef)uf§  ber  afirfiförotM 
fdrbung  geölt  unb  gebetet  ift,  bilbet  ber  ÄrapppurJ 
pur?  fein  »irflid)eS  SSutfifd&roty.  d§  l)at  ju  Ute;  I 
£3ldulicbe§  unb  ea  muffen,  um  erftereS  ju  erzeugen. I 
bie  gewöhnlichen  Operationen  be3  2foimren§  bamiij 
vorgenommen  werben.  £jf)ne  biefe§  ift  bie  garfaj 
aber  fcfyon  bei  weitem  lebenbiger,  alö  mit  1  Sbeilj 
Purpur,  80  Steilen  Sfyonbeifefatttm,  wenn  man  eben! 
fo' gefärbt  bat,  unb  fallt  nod)  einmal  fo  bunfel  auf 

SRit  Sinn-,  S3leb,  Tupfer  unb  ©ifenbeifeen  giblj 
ber  Ärapppurpur  garben,  bie  von  Svotl)  burd)  Bxamv 
xotl)  unb  25raim  in§  83laue  ober  SSiolete  übergeben.  •] 
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35ur$  ©eife,  fof)tenfaure  ©oba  unb  Jfteie 
.wirb  weber  ba§  bunfle,  nod)  belle  Siotb  beS 
ibeg  ÄrapppurpurS  bebeutenb  Derdnbert.  Unter  biefen 

wirft  aber  bocb  ©eife  fcfydblid)  ein,  wenn  man  fold)e 
t  in  511  großen  Scrbdttniffen  anwenbet  Äod)t  man 
85,  bie  bamit  bargeftcllte  bunfelrotfye  garbe  eine 
i83terte((lunbe  mit  1  Üt)t\l  ©eife  auf  3  Steile  3eug 

unb  240  Steife  SBaffer,  fo  üevliert  bie  garbe  etwa^ 
it?on  iljrem  ßujter  unb  wirb  aud)  geller,  Saffelbe 
itjl  aud)  mit  ber  gelleren  of)ne  Äleie  gefärbten  garbe 
iber  gall,  wtewofyl  in  einem  geringen  9)?aafe.  Äofc 

lenfaure  ©oba,  in  bem  SSerfyältniß  üon  1  Zfytil  ©02 
,ba  auf  8  £l)eite  3eug  unb  2L0  £l;eile  JBaffer  wirft 
' bei  einem  üiertelflünbigen  Äocfyen  üortbeitfyaft  ein  unb 
ibie  Nuancen  werben  ni<#t  merflid)  gednbert;  3  Steile 
Äleie  auf  1  Sl)eil  3euq,  240  Steile  Söaffer,  eine 
iffitertelfhwbe  gefönt,  fül;rt  feine  merflid)e  SScranbcs 
rung  beibei. 

2(u3  tiefem  SSerfjalten  ift  e3  nun  Rar,  baß  e3 
üorjugSweife  bte  Sierbinbung  t>on  Ärapppurpur  mit 
ber  Sbonerbe  ift,  welche  ben  fogenannten  Ärapppur- 
3pur  bilbet,  unb  baß  fte  au$  im  gemeinen  Ärapprott) 
ben  $auptbeffanbtl)eil  ausmacht,  ©eife,  ©oba  unb 
Älcie,  bie  nad)  Sbigem  biefe  Serbinbimg  mtyt  ju 
i|rem  9?ad)tbeit  dnbem,  bienen  baber  beim  Tftnturen 
baju,  bind)  (Sntfernuug  be3  bie  garbe  Srubenben 
biefelbe  gleicbfam  bloß  511  legen  unb  ftd)tbar  ju 
machen»  Äuf  gleite  SBeife  wirft  ba3  2td)t,  gegen 
!welcfye3  biefe  garbe  felbjl  auf  ungeoltem  3euge  fo 
beftdnbig  ijl,  baß  eine  öOjltmbtge  (Sinwirfung  ber 
Sulifonne  fic  jwar  bcller  unb  glan^lofer  mad)t,  allein 
lange  nidjt  in  bem  ©rabe,  wie  eS  mit  ber  au3  Ärapp^ 
rotl)  erzeugten  ber  galt  iji. 

Sur  ben  Ärapppurpur  al6  garbematcriaf  iji  e8 
bcmnad>  d)avaf tevijitfd) ,  baß  feine  83erbtnbung  mit 
$l)cncvbc,  namentlich  ber  tyeUeven,  weber  buvd)  Bu- 


fdfcc  beim  Sarben,  no$  bur<$  $emtf$e  SKittel  tc.  :. 
natf)  bem  Sdrben  einer  SSerbejferung  fdljig  tji,  etwa  ; 
ben  ©d)arlad£)tön  abgerechnet,  welken  it)tn  bie  Äleielci 
erteilt.  SKit  bem  Ärapproty  t>erl)dlt  e§  ftd)  wefent*  L 
11$  anberS,  25ie3  gibt  für  fic&  ein  unangenehmes  h 
8?otI;,  unb  nur  treibe  unb  Älete  geben  il;m  eine  Ii 
fc^one  Nuance. 

£>aS  ÄtÄpptotf. 

I 

©aS  §3erfcalten  be§  Ärapprofl&eS,  infofem  eS  : 
ben  ßolortjten  ic  befonberS  angebt,  tji  folgenbeS: .  i 
Sn  ganj  reinem  SBaffer  loji  ftd)  ba§  Ärapprotf;  burd)  i 
@r&t£eit  mit  bunfelgelber  garbe  auf.     Sn  fairem  I 
SBaffer  tfi  e§  ferner  aufloeltd).    (Sine  l;eip  bereitete  I; 
2Cuflofimg  laßt  beim  ©rfalten  ba§  Ärapprotl;  511m  I 
S&eil  in  orangegelben  glocfen  fallen.     ©duren  t>er<  j 
dnbern  bie  bunfelgelbe  2Cuftöfung  in  eine  bellgelbe, 
Sn  33runnen*  ober  falfbaltigem  SBaffer  loji  ftc&  baä 
Ärapprotl)  mit  purpurroter  garbe  unter  SSilbung 
eines  blau  gefärbten  2acf3.    (Sin  @tücf$en  Zt)on* 
btitzhttim  credit  barin  feine  mittelrot&e  garbe,  fon* 
bern  eine  bunfelbraunrot&e  gldnjenbe  Purpurfarbe, 
treibe  bewirft,  wie  unten  gejeigt  werben  wirb,  baf» 
felbe  unb   begrünbet  fo   einen  tec^nifd);  widrigen, 
merf würbigen  Unteifd^teb  t>om  Ärapppurpur. 

2Cmmoniaf  bilbet  mit  bem  Ärapprotl)  eine  prd$* 
tig  purpumot&e  glüfftgfeit,  bie,  auf  ungebeten 
Kattun  gebrueft  unb  nad)  bem  Äbtrocfnen  in  l;etpem 
SBaffer  gewafd)en,  ein  fcunfleS  9?ofa  obne  ©lanj  l;in* 
terldßt.  2Cuf  mit  £&onbetge  gebeiztem  Kattun  erbdlt ! 
man  burd)  baS  ndmltdje  33erfaf)ren  ein  fcelleS  Sioty  1 
o^ne  2ebl;aftigfeit. 

Kalilauge  löjl  baS  Ärapprotl)  mit  prdd&ttg  w\U  \ 
4>enblauer  gavbe  auf,  bie  burd)  einen  Ueberfdbug  an 
Ärapprotl)  ins  purpurne  übergebt   3um  Safclbruc? 
angeweubet,  gewahrt  e3  feine  befferen  Stefultate,  M  , 
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ote  2fmmoniaf  sSSerbinbuug.  3>m  mit  Sbonbetfee 
gcbetfeten  Maittin  erteilt  ba§  garben  mit  Ärapprotl) 
eine  t>unfelrotI;e  garbe  ol;ne  geucr  unb  ©cfyoiü;eit. 
Mitf  22  Steile  3eug  ijl  1  £f)eil  Ärapprotl)  ^ur 
©dttigung  l)in(dngii<i) ;  rcenbet  man  mti)t  an,  fo 
wirb  t>te  garbe  nief)t  bunfter,  unb  ber  tteberfcbujs  bleibt 
in  ber  glotte.  (Sin  Älctenjufafc  beim  Sdrben  ijl  t>on 
einer  fefyr  t>ortf)eilf)aften  SBirfung.  Sie  Äleie  mad)t 
bie  garbe  bebeutenb  bunfler  unb  roU;er.  @3  ijl  mcl 
ba&on  notbtg,  um  bie  garbe  üolljldnbig  ju  entroicfcln. 
©o  fallt  bei  22  Sbeiltn  Äleie  auf  1  2f;eil  &rapp* 
rotf)  unb  22  Steilen  3eug  bie  garbe  nur  um  ein 
©eringeS  rotier  au6,  a{§  ol;ne  Älete,  £)a§  bejle 
SSerljdltnig  ijl  ba§  ©cdjöfacfye  beS  3euggcroi<$te§  ober 
132  Steile  Äleie  auf  1  £l;eil  Ärapprotl;  unb  22  £&♦ 

hieraus  erffifrt  ftdfo  nun  etnerfettS  bie  t>ortf;eiIs 
f)afte  SBirfung  ber  Äletc  beim  Ärappfdrbcn,  inbem 
füld^e  ein  nur  jiegelfavbigeS  Svotf)  in  ein  reineö  gßlaiu 
xotl)  Dernoonbelt. 

SDaö  gdrbeoermogen  be3  ÄrapppurpurS  gegen 
ba§  Ärappvotl)  fd)eint,  ben  bargejlellten  Treben  ge* 
mci$,  fid)  wie  1  unb  2  jtt  ücrbalten.     SBenn  ein 
Bufafc  Don  treibe  beim  gdrben  mit  Ävapppurpur  fet>r 
fdjdbticb  war,  fo  ijl  er  bagegen  fyier  üon  ganj  auf* 
faüenb  öovtbeill;after  SBirfung.    Äod)t  man  1  SEbeil 
Srapprotf)  unb  einen  Sf;cil  Äreifce  mit  bintdnglicbem 
SBaffer,  fo  fdvbt  ftd)  bie  oorfyer  gelbe  glotte  bunfeU 
purpurrotf;,  unb  22  Steile  Sbonbci^f'attun  nehmen 
bavin  eine  garbe  an,  bie  nur  um  weniges  l;cller  ijl, 
!  als    bie    gefdttigjle  mit  Ärapppurpur;   aud)  ber 
&tegeliotl;e  garbeton  ijl  ganj  Derfcbumnben ,  unb  ba* 
bei  ijl  wdbvenb  beS  garbenS  nod)  viel  gaef  in  ber 
glotte  entfianben,  alfo  garbejloff  verloren  gegangen. 
9J?ebr  treibe,  j.  50.  noeb  ein  SD?al  fo  tnel,  gibt  aud) 
ein  guteö  föefultat,  inbem  bie  garbe  ba3  mit  Ävapp* 
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rotl)  unb  Äleie  erjeugte  9?otb  noc!)  um  ba9  Stoppelte 
an  Sunfclbeit  übertrifft ;  im  Allgemeinen  iji  jeboefy 
eine  größere  ÜKenge  fdbäblicb,  weil  bann  bie  garbe 
beller  al$  mit  1  S&eil  Äreibe  anfallt,  ba  fid)  fet;y 
t>iel  rotier  ßaef  bilbet. 

£)iefe  auffallenbe  SBirfung  ber  treibe  auf's 
Ärapprotl)  erführt  nun  bie  üielfeitig  erprobte  dltylid)* 
feit  be3  Äreibejufafceä  beim  2fuefdvben  mit  beftimm* 
teti  Ärappforten.   3n  tiefen  ma<$t  wabrfctyeinlid)  baS  ' 
Ärapprotf)  ben  #auptbeftanbtfyeir  au8/    SR  an  füllte  j 
ft$  bafyer  in  Setreff  ber  2fnnrenbung  ber  Äreibe  bei  | 
folgern  gdrben  genau  nad)  bem  ©e&alt  ber  Ärapp«  j 
jorten  an  Ärapprotl)  richten ,  fonfi  oerliert  man  an 
Ärapppurpur,  wa£  man  an  Ärapprotb  gewinnt 

9?od)  bei  weitem  auffallenber  iji  bie  SSBirfung 
ber  Äreibe  auf  ba§  Ärapprotb  beim  2lu§färben  Don 
Äattun,  welker  33efyuf3  ber  Surfiffl&rotbfdrbung  ge*  1 
ilt  unb  gebeizt  iji     £)l;ne  Äreibejufaß  nimmt  bei: 
jefctere  nur  ein  f<$mufcigeS,  boc&ji  glanjfofeS  S3raun*  | 
xott)  an,  ba3  burcb'S  2ft>wiren  nid)t  gewinnt;  mit 
treibe  bagegen  erhalt  man  ofyne  alleS  2£ott>tren  ein  ! 
wirflid&eö  Sürfifd^rotb  mit  einem  reinen  ©c§arladf)3 
ton*    Wit  bem  bejlen  fdjweijer  SEfirfifc&rotb  uerglia 
djen,  weicht  obiges  nur  in  fofern  ab,   al§  i()m  bie 
biefem  eigentümliche,  rofa  ober  bläuliche  33eimif<#ung 
fefylt,  bie  nur  ber  Ärapppurpur  mit  bem  Delfattun 
jü*  geben  vermag.     25a  nun  beibe  garbetone,  ber 
fc&arlacbrot&e  unb  ber  purpurrote,  ftcJ)  im  fcf)weijer 
Surfifd^rot.b  beftnben,  fo  iji  biefeS  als  eine  jweifadje 
SSerbinbung ,   nämlid)  be§  ÄrapppurpurS  unb  beS 
ÄrapprotyeS  mit  bem  gebeizten  IDelfattun  ju  betraf-  s 
ten^  unb  man  wirb  e$  fünftig  in  ber  ©eroalt  fyaben, 
feine  Nuancen  nadj  (Befallen  ju  mifdjen;    füll  eS 
fcl)arlacl)dl)nltiter  fepn,  fo  wenbet  man  mel;r  Ärapp* 
rotb,  foll  e§  purpuräl;nlid)er  fet;n  ,  fo  wenbet  man 
mefyr  Ärapppurpur  an. 
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©chon  beim  Ärapppurpur  tji  angemerFt,  baß 
160  Steile  Selfattun  burcf)  1  SE&eil  Ärapppurput 
noch  fcboner,  [alter  unb  bunHer  gefärbt  werben,  alS 
80  Steile  gewöhnlicher  SSfjonbcifefattun;  beim  Ärapp* 
rotb'fiellt  ftcfc  baS  33erbdltni{3  noch  t)ortl;cill;aftev. 
gdvbt  man  auch  i)itx  44  Steile  £)el?attun  mit  1  SEI;. 
Ärapprotb  unb  1  Sf)eil  Äreibe,  fo  erhalt  man  eine 
garbe,  bie  noch  einmal  fo  intenftt*  tfi,  als  bie* 
jenige,  wo  22  Steile  %$mbri$attuti  mit  1  Sbeil 
Ärapprotb  in  Änwcnbung  gekommen  fmb,  unb  über« 
bieS  bilbet  jtc$  in  ber  glotte  noch  eine  beträchtliche 
8Renge  rotber  2atf. 

ß  3J?it  @tfenbeifce  bilbet  baS  Ärapprofh  ein  fe&r 
fcboneS  ßitamolet,  baS  bei  einem  Äreibyufafe  fei)? 
bunfel  ausfallt.  "  hiernach  tft  ^  alfo  ba<3  Ärapprotb, 
welches  DorjugSweife  bie  Dioleten  unb  ßila^arben 
hervorbringt,  bie  man  tnittelft  2(t)ignon-Ärapp  unb 
fd&wad&efr  6tfenbet|en  erhalt*  ©aS  SSiolet  beS  Ärapp* 
purpurS  ift  jwar  auch  ein  fchoneS,  allein  eS  'fehlt 
ihm  ber  angenehme  blaue  Son,  ber  baS  Ärapprotb* 
Diolet  auszeichnet.  2ßenn  bemnad)  bie  Sbonerbe  bie 
eigentliche  J8ei£e  für  ben  Ärapppurpur  ifi,  inbem 
legerer  ohne  allen  3ufafc  baS  mögliche  fd)6ne  Sioth 
gibt,  fo  ift  eS  baS  ©tfenojrpb  fürs  Ärappvoth  in  SBe* 
jug  auf  baS  ßilamolet,  welches  beibe  in  SSerbinbung 
iarfteQen« 

©eife,  fohlenfaure  ©oba  unb  Äleie  roirfen  Der* 
fc&teben  auf  baS  Sfotl;  auS  Ärapprotb,  je  naebbem 
baffelbe  ohne  ober  mit  3ufa§  Don  Äveibe  ausgefärbt 
worben.  ©aS  ohne  Äreibe  bargeftellte  wirb  ndmltcf) 
burd)  ©eife,  in  bem  SBerhältniß  Don  1  Sl)cil  ©eife 
auf  3  Sheile  3eug  bebeutenb  angegriffen,  wirb  blaß 
unb  noch  glanjlofer  alä  vorher,  inbeß  baS  mit  Äveibe 
aufgefärbte  felbjt  bind)  ein  längeres  Äod&en  fajt  gar 
nichts  uerliert,  obgleich  baS  ©eifenwaffer  fid)  votl;ltch 


854 

fdrfct.  ÄoJ)lenfaure  ©oba  im  ß3crl;dltntfj  t>on  i  ju. 
8  3eug  wirft  auf  bettle  3iot()e  öo'rtfatf&affc  Saä 
8iotb  of)ne  Äreibe  mad&t  fid)  ctrcaä  rotier,  entjieb* 
aber  jiemlid)  Diel  garbe,  wie  ba£  Svotf)tT>ert>en 
ber  glufftgfeit  berocijh  ©a3  SRotft  mit  Äreibe 
roirb  ebenfaßS  lebendiger,  aber  ba3  Mali  znU 
giet>t  i(;m  fa|i  gar  Feine  garbe.  @in  öiettelfltmbtgel 
&od)en  t>on  3  Steifen  Äleie  auf  1  ZtyW  3cug"m 
240  Steilen  SBaffer  tfi  ofyne  atte  2Bu?ung  auf  beibe 
9iotb,  aud)  nimmt  roeber  bie  Stöfpgfett  nodf)  bie  Äleie 
felbjl  garbe  an. 

^iernad)  iji  alfo  baö  mit  Äreibejufafc  auSgej 
färbte  9?otb  aud  Ärapprotl;  vuef ftcQ tlicf>  feiner  2£c^t^ 
|>cft  bem  Ärapppurpurrotl)  an  bie  ©eite  ju  fieflen, 
aud)  tft  e§  beinahe  eben  fo  bejldnbig  gegen  bie  ilisU 
etnroirfung,  Denn  eine  öOfrtmbige  (Sinroirfang  ber 
Sulifanne  bleicht  ee>  nur  um  ein  (geringes?  mein,  als 
ba£  Ärapppurpuvvotb.  Sfiv  ba£  Ärapprotf)  al§  §dr* 
bemateriat  i(t  eS  bemnad)  im  ©egenfafc  jum  Ärapp- 
purpur  für  benfelben  3roecf  c&arafreriftifdj ,  baß  feine 
83erbtnbung  mit  SEbonerbe  ebne  funftlicfye  Sufd^e  nur 
eine  matte  unbrauchbare  garbe  beftgt,  baß  man  ba> 
gegen,  wenn  Äleie  ober  Äreibe  gleichzeitig  bamit  in 
SJcrbtnbung  treten,  ein  üoHe3,  fatteS  3iotf)  erhalt. 

2)a§  Ärapporange. 

£)a§  Ärapporange  beftfct  unter  ben  Ärappptg* 
menten  bas>  größte  ©dttigungSoermogen,  inbem  30 
Steile  gebeiztes  Beug  nur  1  2b-  Ärapporange  jus 
Sättigung  bebürfeu;  baffel-be  gibt  nur  bann  eine 
fd)6n  gefärbte  SJerbinbung  mit  bem  gebeizten  Äattun; 
wenn  e6  ganj  rein  iji.  ©aber  ftnb  aud)  3ufdfce  bei 
folgern  gdvben  fdjdbltd),  namentlich  Äleie  unb  Äreibe. 
©e£t  man  eine  bem  ®mid)te  beö'3eugeö  gleid&Eoms 
menbe  Spenge  Älcic  ber  gleite  ju,  fo  fallt  bie  garbe 


nur  um  ein  ©eringes  betler  auS;  t>erbreifad&t  man 
man  aber  biefelbe,  fo  fommt  nur  eine  fd)wad)e  gelb-- 
v6tf)iiä)c  garbe  jum  33orfd)ein. 

25tefe  auffaUenbe  SGßtrfung  ber  Äleie  Sterbet 
Hart  nun  bie  SBirfung  ber  Älete  beim  Ärappfdrben 
überhaupt,  inbem  fold^e  beim  gärben  fcon  Siotb  aus 
Krapp  bie  fonfi  gelbrotbe  Sarbe  tuö  wirflid)e  9fotf) 
(treibt  unb  bie  (Sntjlefmug  be6  Ärapporange  jugleicl) 
oerljinbert  35er  ©runb  bat>on  ijt,  baß  bie  SIeie 
\md)x  SScrwanbtfd&aft  jum  Ärapporanqe  l;at,  al£  ber 
■  £()onbei£Fatfim ,  bafyer  fte  ftd)  (latt  feiner  färbt  Un* 
;erfud;t  man  ndmlid)  bie  bei  folgern  Orangefarben 
mgewenbete  Mete,  fo  l>at  foIcf>e  eine  belle  Dranges 
rarbe  unb  wirb  burd)  Uebergteßen  wx\  Kalilauge  ge* 
rabe  fo  rotf),  wie  baS  Ärapporange  felbjt.  (Sben  fo 
prb  bie  gebrauchte  garbeflufffgf'ett  burd)  Äali  rotl;. 
Da  nun  baö  Ärapporange  notljwenbig  bie  rotten 
Farben  au3  Ärapppurpttr  unb  Ärapprotl;  inö  ©elbc 
lüanciren  muß,  fo  wirb  erf'Idr(td),  warum  bei  Segen* 
bart  Don  Äleie-fcie  Sarben  rotylid)  ausfallen. 

(im  3ufafe  üon  Äreibe  fcfyabet  bei  folgern 
Orangefarben  eben  fo  fel)r  wie  beim  Ärapppurpur. 
Äimmt  man  auf  1  &l)et(  Drange  30  St;ei(e  3eug 
l  St)eil  treibe,  fo  wirb,  biegarbe  nur  fcalb  fo  bim* 
U  al$  of)ne  Äreibe,  babei  fonbert  ftd)  t>tel  ab.  2(ud) 
)erfd)ießt  bie  fo  bargejMlte  garbe  mel  fcbneller  am 
}id)te,  als  folcfye,  bie  ol;ne  treibe  ausgefärbt  wirb. 
g)terau§  ergibt  fid)  ber  SRufcen  ba§  ÄreibcjufafceS  bei 
tiand&en  Ärappfortcn;  e§  bilbet  fld)  weniger  Ärapp« 
>range  auf  bem  Äattun,  unb  lefctereS  laßt  ftc^>  k\ä)* 
'er  burd)  bie  9?afenbleid)e  entfernen. 

Äupferbeifee  uevbinbet  ftd)  f;auptfdd)lid)  mit  bem 
Rrapporange  unb  bilbet  bamtt  £)range,  weld)e3  mel 
)unher,  alö  ba§  mit  ber  Sl;onbeifec  bargejiellte  t(l 
an b  met)r  inS  Siotl;e  fpielt,  unb  (Sifenbeifcfattun 
avbt  fcfywadp  nußbraun  bamifc 
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(Sin  J?od)en  mit  ©cife  mad)t  ba3  Drange  mat  % 
unb  rott)lid).  Äoblenfaure  ©oba  wirft  rninDer  fiaif  i« 
au<$  bind)  Äodjen  mit  Äleie  wirb  ba3  Drange  unü 
ein  ©ertngcö  unanfehnlkJjer ;  e3  wirb  aber  burcfyaw 
nicht  fo  angegriffen  ,  wie  man  t>on  ber  SBirfrmg  bei  p 
Äiete  beim  2(uöfdrben  erwarten  follte.  £)a3  2td^ 
wirft  ebenfalls  jerjlörenb  auf  biefe-  garbe. 

®ie  übrigen  angeführten  £Bej!anbtl)etle  beS  Ärap*  t:: 
pe§  finb  ot;ne  (§influ£  auf  ba§  gdrben, 

i 

föon  ben  Mitteln,  ba§  gewöhnliche  ÄrappJ 
rctl;  fd)6ner  unb  achter  §u  färben* 

l 

1)  2(uSwafchen  be§  Ärappes.   2fu3  ben 
cmgefrellten  SSevfuchen  ift  ber  £3ewei3  hervorgegangen,  ?, 
baf;  bie  ^Behauptung :  „man  erhalte  mit  auögewafche4i 
nem  Ärapp  eine  fchoneve  garbe,"  nicht  richtig  tji.Jj 
SDte  rotfye  garbe  fallt  im  ©egentheil  mit  ungewafchesjt 
nem  Ärapp  feboner  an3,  als  bie  mit  gewaf$enem,| 
tnbem  bie  beS  lederen  bldffer  tjl,    welches  bal)et| 
tül;rt,  baß  bem  Ärapp  ber  garbejtoff  fehlt,  wel<| 
eher  ihm  burd)  ba3  2(u3wafchen  entjogen  worben 
tji   9)fan  tyat,  um  tiefen  S3erlujl  ju  üermetben,  t>or«k 
gefchlagen,  ben  Ärapp  mit  SBaffer  anzurühren  unb 
gdhren  jii  lafien.     #ierbur#  wirb  aber  ein  großer 
Sheil  be3  Ärapprofl&e§  gefallt,  unb  uberbieS  ifl  biefeS 
©erfahren  febon  be^halb  nicht  ju  empfehlen,  weil  eS 
ju  umjidnbltd)  ifi,  unb  ber  gdrber  :c.  biefe  ©dhrung 
nicht  gehörig  abwarten  fann  *c. 

2)  Ärctbcjitfag  beim  2Cu §f drb  cn.  Sie 
fdjon  erwähnte  auffallenbe  SBirfung  ber  Äreibe  auf 
ba§  9fotl)  au3  Ärapproth  erfldrt  ben  Saugen  biefeS 
3ufafce§,  ber  burd)  neue  Unterfuchungen  von  <2d)lum> 
berger  (SMnglerS  potyt.  Söurm  1834.  15.  Sa&rgH 
9.  £ft.  ©♦  193)  no$  baburch  eine  größere  fiSebeu* 
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ung  erlangt  J;at,  baß  Ärappforten,  bie  für  (1*  ein 
etcl)t  Dcrf^ießcnbcS  3?ot&  geben,  j.  83.  (glfaffcr 
ftrapp  ,  baburc^  dd)t  gemalt  werben. 

3)  Älctenjufag.  5n  btefei*  Se^iefnmg  ijl 
(freitS  9JM)veveö  gefagt  worben.  SBenn  man  Ärapp 
m  Ueberfcfyuß  anwendet,  wie  20  Steile  Ärapp  auf 
iO  Steile  3eug,  fo  bilbet  ftd)  ofyne  Söiitanwenbung 
)on  Äleie  eine  bunEelUaunrotbe  garbe;  wenbet  man 
iber  hierbei  60  Steile  Äleie  mit  an,  fo  erhalt  man 
nan  eine  fcl)6ne  rott>e  garbe  Don  mittlerer  Siefe. 
Bctbe  garjbejiatfcn  enthalten  nod)  cm  SDfcnge  §arbe> 
loff ,  befonbcrS  aber  bic  flcienbaltige,  fo  baß  man 
•amit  geringere  garben  ausfärben  fann. 

SBenn  man  bie  bunfle  oljne  Älete  bargeflellte 
färbe  bind)  ©eifcnbdbcr  nimmt  unb  auf  bie  9?afen» 
leiere  legt,  ober  mit  Gfolorfoba  befyanbelt,  fo  erreicht 
old)e  nadj  unb  nad)  bic  Siüance  ber  in  SSerbinbung 
nit  Äleie  bargcfMtcn,  obwohl  nid)t  ganj.  £Mc3 
efd)tel)t  burd)  Berftorung  be'§  überflüffigen  garbe* 
[offeS,  ein  Söerlujt,  ber  bemnad)  burd)  Äleicnjufaö 
ermteben  wirb. 

(Sine  auffatlenbe  SBirfung  ber  Äleie  öerbtent 
ier  nod)  eine  befonbere  Grvrodbnung.  3Me  Äveibc 
otrft  ,  bem  2fDignon  s  Ävapp  beim  gärben  jiigefefct, 
.jf)db(id).  ©tc§  fiel}t  im  geraben  'SSevbdltnijJe  mit 
er  Sßenge,  fo  baß  man  enblid)  bei  Diel  Äreibc  faji 
lar  fein  3totl)  mef)r  befommt;  Älcie  l)ebt  bei  einem 
I  id)t  ju  großen  £$crl)ulüiiffe  Don  Äreibe  biefc  SBirfung 
iolljldnbig  wieber  auf,  fo  baff  bei  einer  'Änwenbung 
ion  10  Steilen  3eug  15  Sbeilc  Ärapp  3  fc&eile 
treibe;  10  SS&l,  3eug  lö  Steile  Ävapp,  45  Steile 
cleie,  3  Steile  Äteibe;  baS  mit  Ärapp  unb  Ärcibe 
efdrbte  3eug  bic  f$(ed)tcfle,  unb  ba3  mit  Ävapp 
treibe  unb  Älcic  gefärbte  bic  fd&änjie  garbe  erl;ab 
:n  l;atie* 
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®ef)r  fcf^kre  W\ttl)eilun$m  iibtx  ben  ÄratyhS 
enteilt  SMnglerS  polpted&nifd&eS  Sournal  S3b.  24  fiJ 
580;  23b.  27,  ©.  200;  St).  43,  ©.  381;  SBb  hi 
46,  ©.  123;  S3b.  52,  @.  193;  58b.  55,  ©.  136 B 
S3b.  57,  ©.  376,  404  u.  454;  S3b.  58,  ©.  283  :. 
S3b.  62,  ©.  412.  fc 

2>ie  SBirfung  ber  ßuft  auf  ben  Ärapp  föetnw 
nad)   Gbeoreul   (25ingler3   polptedjnifc&eS  Sournam 
£ßb.  54)  j-ur  ©ntwicfelung  (einer  @igenfd)aft ,  roÜji 
ju  färben,  beizutragen,  unb  eine  längere  Seat^vnno 
mit  berfelben  extybfyt  befonberS  fein  Vermögen,   biet I 
SöoIIe  braunrotb  ja  färben,  fo  ba$  man,  um  eine  gletc&e 
Quantität  mit  lllaun  unb  SBeinjietn  vorbereiteter  SBoiIe  j 
auf  btefelbe  9?uance  ju  färben,  weit  mef)r  frifeben  als  al*  w 
ten  xxapp  brauet;  aud)  bewerft  man  oft,  baß  bte SJ 
mit  frifc^em  Ärapp  ixffcäftm  garbe  gelber  ober  roent*K 
gcr  bwmn  iji,  alS  bte  mit  altem  Ärapp  bargejteflte. 
gärbt  man  aubererfeitS  jur  33erg(eid)ung  von  §tx>ei  fl 
SRujiew  gebeizter  SBolie  ba§  eine  oljne  ßuftjutritt,  i5 
ba$  anbere  bei  SSerubrung  mit  ber  ßuft  in  Ärapp, 
fo  wirb   le^tereS  eine  braunere  unb  weniger  gelbe 
rotbc  garbe  erhalten,  als  ba§  bei  abgeflogener  ., 
ßuft  gefärbte. 

2Benn  man  fid)  bte  SBirfung  be§  ÄrappS  auf 
einen  gegebenen  3cug  erflären  will,  fo  muß  man, 
wobt  berüeffiebtigen,  baß  bie  baumwollenen,  leinenen,-* 
fetbenen  unb  wollenen  Seuge,  wenn  ft'e  mit  berfelben  j 
83ei£e  vorbereitet  würben,  ftd)  nicht  in  gleichem  ©rabe  t 
mit  bem  garbejioffe  be£  ÄrappS  verbinben. 

Sie  2(nwenbbar?eit  be3  ÄrappS  erflävt  ftd)  au§  1 
ber  ßigenfcfyaft  be3  rotten  §arbefloffe§  beffelben ,  mit  j 
ber  Älaunerbe  dd)te§  9tot£>  unb  3? ofenrotb ,  unb  mit  I 
bem  ©ifenofpb  dcbteS  §3iolet  unb  ©d&warj  ju  liefern. 
S5ic  auf  vegetabilifd)em  gaferftoff  mit  &rapp  erzeug* 
ten  Sarben  erhalten  burd)  SCnwenbung  öliger  SSdber 
eine  no$  viel  größere  ßcbbaftigEett,  ba&er  man  au$ 
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>a§  gewß^nlt^e  Stoffarben  unt>  ba§  SEftrftf#rotbs 
ärben,  wöbet  SDelbdber  gebraust  werben,  imterfd&ets 
•et  Üngeadbtet  ber  gortfcfyritte,  welche  im  Ärapp* 
ärben  feit  40  Sauren  gemalt  werben  ftnb,  bleibt 
»od)  eine  wichtige  (Sntbecfung  übrig,  ndmlidE)  bie, 
ineS  33erfabren§,  um  mit  bem  9)?obel  ober  ber  fÜßaU 
enbrucfmafd)ine  bie  garbe  be§  ÄrappS  auf  üegetabi* 
fc&en  ©eweben  befestigen  ju  fonnen.  ©egenwdrtig 
efd)ief)t  bieS  au6fcf)ließltcfy  auf  bie  %xt,  baß  man  bte 
.ebeifcten  3euge  burd)  mel)r  ober  weniger  fjeipeS 
Baffer  nimmt,  in  welchem  Ärapp  t>ertf)eilt  ijh 

9)fan  fann  bie  wefentlirfjen  Umflänbe,  welche 
rhu  Sarben  mit  Ärapp  (nad)  jaf;lreid)en  SSerfud^eti 
on  »peinrid)  ©djlumberger)  einen  günjligen  ober  uns 
:unftigen  (Sinfluß  äußern,  folgenbermaafen  jufam- 
'tenjMen: 

1)  ©ie  mit  efftgfaurer  Sfyonerbe  unb  efftgfaus 
m  ßifen  gebeizten  ober  gebrucften  3euge  muffen 
br  bem  gdrben  immer  gut  gereinigt,  b.  b>  burcö 
■:ubfotb  pafftrt,  gewalft  unb  gewafd)en  werben» 
;  2)  £)ie  Seiten  fangen  erfl  bei  einer  Semperas 
ur  t>on  16°  9t,  an,  ben  garbejioff  im  Ärappbabc 
..ijujteben. 

3)  £>er  rotbe  garbejioff  ijl  jwar  im  falten 
'3affer  wenig  aufloSlid),  löjt  ftd)  aber  mit  $ilfc  ber 
|tetmtgen  :c.  Steile  be§  ÄrappS  barin  in  großer 
ilenge  auf. 

4)  Sie  gärbeoperatton  laßt  ftd)  mit  SSortbeil 
x\  eine  Sauer  Don  6  ©tunben  auSbel;nen,  abge* 
l;en  jebod)  üon  ben  Äoflen  be6  ^Brennmaterials  unb 
b  $anbarbeit,  fo  wie  uon  bem  3eitt>erluji 

5)  (§§  liegt  tnel  baran,  baß  man  beim  gärben 
ift  Ärapp  ein  geeignetes  83erl;dltniß  üon  SEBaffer 
lawenbet. 
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6)  @in  großer  Uebcrfd)uß  fcon  Äröpp  iji 
zweierlei  #infidbt  nadMeitig ;  man  verliert  garbejlc 
unb  fd^abet  ber  gebbafiigfett  ber  gavben. 

7)  £>ie  23eiül)rung  mit  ber  ßuft  fcbabet  be 
gärbebab  nid)t,  fonbern  iji  im  ©egentl)etl  öortbel 
baft;  e3  tfi  fogar  nid)t  uuwabrfcbeinlid),  baß  ber  i 
Stopp  enthaltene  rotbe  garbejloff  wdfyrenb  be3  gdj 
ben§  eine  £)n;bation  evleibet 

8)  SBenn  man  in  fupfernen,  bleiernen,  jtnnern.j 
unb  überhaupt  in  metallenen    ©efdßen  fättj 
welche  über  freiem  geuer  (ober  im  äBafferbatl 
erbigt  werben,  fo  vereinigt  fidb  nu#t  fo  Diel  garbeftif 
mit  ben  33ei£mitteln  als  bei  2lnwenbung  gläfernJ 
©efdße,   Siefer  ungünftige  (Sinfluß  ber  metallen«! 
©cfdße  ftnbet  aber  nid)t  mebv  jiatt,   wenn  mal 
baS  gdrbebab  bureb  einen  2)  am  pfjirom  e? 
bißt/  man  mag  ben  £)ampf  nun  in  metallene  ob 
gldferne  ©cfdße  leiten  unb  ben  25ampf  in  ben  ein» 
ober  anbern  erjeugen. 

©tücfe  Don  Äupfer,  S3lei,  ßifert  unb  anbe 
Sföetallen,  welche  man  in  gldferne  ©efaße  legt,  brtij 
gen  beim  gavben  biefelbe  SBtrfung  l;eiüor ,  wie  tj 
metallenen  Äeffel;  färbt  man  aber  mit  Ärappejrtral 
ten,  welken  ade  fcfeleimigen  unb  aufl6sÜ$en  Sbd 
entjogen  würben ,  fo  bewerft  man  burebauö  fein* 
Unterfcbteb  jnnfeben  fupfernen  unb  gldfernen  ©efi 
gen,  baber  man  biefen  Siertufl  an  garbe)Toff  .nur  b 
©egenwart  ber  aufloSlicben  ©ubjlanjen  jufebreibe 
fann,  welche  burd)  bie  SSerübrung  eineS  SDictallS  fi 
inniger  mit  bem  garbeftoff  ju  vereinigen  fd&einen. 

9)  SMefelbe  SBtvfung ,  welche  baburd>  entjieb 
baß  man  ba£  gdrbebab  jum  Äoc^en  erbiet,  laßt  ftV 
aueb  babureb  beworbringen,  baß  man  e3  langer 
3ett  auf  einer  niebrigeren  SEcmperatu 
cr&alt 
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10)  £>ie  Temperatur  fcon  40  bi3  48°  St.  ifi 
>iejenige,  wobei  ftcfy  ber  rot&e  garbejjoff  am  beffen 
iiiflöfi  unb  mit  ben  SRorbantS  Bereinigt. 

11)  SSlan  erletbet  SBerlujt  an  garbfloff, 
oenn  man  b a 6  Sab  erFalten  l d fj  t  unb  e 3 
»ann  plöglid)  wteber  erbiet,  unb  muß  bal;er 
eim  gärben  fei?r  barauf  fefyen,  ba§  ftd)  bie  3>mpe* 
atur  nie  erntebrigt,  wa§  burcf)  Unad&tfamfeit  bcr 
Crbeiter  tetdE) c  gefd)ef)en  fönnte.  ©er  SSerlufl  an 
farbefioff  rül)rt  in  biefem  $ä\U  ebenfalls  t>on  ben 
^leimigen  unb  auflösten  Steilen  ber;  biefefben 
erbinben  ftdE>  ndm(id)  bei  biefem  Semperatunüerfyfel 
»icfyter  mit  bem  rotten  Sarbefipff  unb  fegen  baburd) 
:nen  Kt)ei(  beffelben  außer  ©tanb,  ftd)  mit  ben 
ÄorbantS  flu  Bereinigen.  2Tu3  biefem  ©runbe  jeigt 
d)  biefe  SBtrfung  aud)  bei  Ärappbdbern,  bie  ftltttri 
'Der  t>on  ben  bofjigen  Steifen  getrennt  mürben, 
>dl)rent>  ein  &rappejctra?t,  bem  biefc  auflo§liä)en 
Üfyeite  benommen  würben,  nichts  2(c^nlidbe§  bar* 
ietet;  bie  Temperatur  fann  bei  legerem  beliebig  ge* 
!itet  werben,  ol;ne  baß  man  bieS  an  ben  Siefultatm 
jterfen  würbe, 

12)  einweichen  be3  ÄrappS  oor  bem  Sdrben 
I  nad&t&eilig. 

13)  S3eim  färben  mit  Ärapp  muß  entweber 
;efer  urfprünglid)  ober  baS  angeroanote  SBaffer  fol)s 
?nfauren  Äalf  (Äreibe)  enthalten,  um  balti 
>are£  Stotf)  unb  SStolet  auf  SBaumwollenjeugen 
wjubringen. 

SBeim  Sdrben  mit  2(oignon  *  Ärapp,  welcher  au 
nb  für  ftd)  Poblenfauven  Äalf  enthalt,  ijl  ber  3u* 

t>on  Äretbe  ober  2tlf alt  unnüg,  um  faltbare  gar; 
?n  beroorjubringen,  wenn  biefer  Ärapp  i>iel  Äalf 
^tbdlt,  wie  $.  83.  bie  ©orte  spalub  unb  einige  an* 
?re;  man  trifft  jebod)  bisweilen  ©orten  üon  2toignom 
:app,  bie  in  einem  wenig  Äalf  enttyaltenben  ©*s 

24* 
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reid)  atigebaut  waren  unb  babet  beim  Sdrben  einei 
geringen  Äretbejufafc  erbeifcf)en*> 

SSJltt  eifaffer  Ärapp,  welcber  an  unb  für  ftd 
nur  eine  febr  geringe  SJfenge  t>on  Äalffatyen  enthalt 
fann  man  eben  fo  bunfte  Sarben,  wie  mit  2Coignon 
Ärapp  erhalten;  biefe  wiberftajen  aber  ben  2£moir 
Operationen  ntdjt,  wenn  man  jum  Sdrben  veineö  (fei 
neu  Äalf  enttyaltenbeS)  Sßaffer  angewenbet  bat;  ba 
gegen  liefert  ber  (Slfaffer  Ärapp,  wenn  man  beta 
Sdrben  treibe  jugefe^t  bat,  Sarben,  bie  in  jebe 
$tnftd)t  mit  ben  fd^onfien  burcf)  2ft>ignon^rapp  er 
jtelten  ben  SSergleidE)  aushalten.  25er  Otfaffer  Ärap* 
eignet  fid)  beiBufa^  öon  Äreibe  audE)  eben  fo  gut  ju« 
färben  be£  Sörftfd&rotbS,  wie  ber  2Ir>ignon^rapp 
83eim  Sdrben  mit  (Slfajfer  Ärapp  muß  bas>  SSer^dtt 
ntß  ber  Äreibe  nad)  bem  Äatfgebalte  be§  anjuwen 
benben  SQBafferS  abgednbert  werben;  man  nimmt  t>o: 
berfelben  |  bc$  ÄmppgewicbteS,  wenn  ba3  Söajje 
febr  rem  tjt,  unb  lagt  fie  ganj  weg,  wenn  ba 
2öaffer  febr  bart  ijt.  £>a§  barte  SBaffer  befejiigt  ndm 
lieb  bie  mit  (Slfaffer  Ärapp  gefärbten  Sarben  bure- 
ben in  Äofylenfdure  aufgelösten  einfaef)  foblenfaure 
Statt,  welker  fi$  bureb  bie  $i£e  beS  gdrbebabeS  w. 
jener  trennt  unb  nieberfcbldgt 

©er  foblenfaure  Äaif  (bie  Äreibe)  bat  beim  %a\ 
ben  mit  Ärapp  nid)t  bloS  jum  Swecf,  bie  im  Ärap 
enthaltene  ©dure  ju  fätttgen  (wie  man  fruber  an 
nabm);  benn  jablreicbe  SSerfu^e  fyaben  ergeben,  ba 
beim  gdrben  unter  bem  ©influß  Don  treibe  immel 
eine  gereifte  9Renge-Äatf  mit  ber  SEbonerbe  eine  in! 
nige  83crbtnbung  eingebt  (wdbrenb  burcf)  bie  2foi  I 
fcagen  ein  großer  2(ntbeil  t>on  £f)onerbe  üerfcfywmbet) 


*)  2)er  JCtngnott-ftraw  verliert  bie  ßtgenfdjaft,  fratt 
bare  garten  $u  geben,  wenn  man  t'bn  mit  einet?  «ante  fcc 
^anbelt,  weiche  t>te  Äalffalae  fcaraus  ausjtejit* 
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>o  oft  man  ndmlid)  mit  Ärapp  eine  folibe  gavbe 
l;dlt,  bleibt  auf  bem  SBaumroollenjeucj  eine  SSerbtn- 
mg  Don  Äalf  mit  £f)onerbe  in  jiö<#iometrifc$em 
evl;dltmjj  gurücf,  welche  au6  54,7  Sfjonerbe  unb 
5,3  Äal?  befielt,  folglich  ein  ©eSquWÜummat  Don 
alt  ift.  25er  dfjenbe  Äalf,  neutrale  pl;o$p!)orfaure 
alt,  bte  fol;lenfaure  S3ittererbe,  ba3  S3leioj:t)bf)pbrat, 
nfojcpb,  S)?angano]rpbul  unb  nod)  einige  anbere 
övpev  l)aben  mit  bem  fofolenfauren  ÄalE  bie 
nfd&aft  gemein,  mit  bem  rotten  Savbejtojf  be$ 
:app3  faltbare  gavben  ju  liefern.  SDie  SBirffam* 
t  btefer  ©ubftanjen,  n>eld)e  mit  ber  Sl;onerbe 
evbinbungen  eingeben,  bie  meijlenS  aud)  im  SKine; 
treibe  Dorfommen,  nimmt,  Don  ber  erjien  angefan* 
n,  immer  me^r  ab. 

§.  *. 

2Ced?te  SRot^farbuug  ber  SBolle  mit  förapp. 

Unter  allen  rotten  garben  auf  SSBolle  iji  bie  aus 
in  Ärapp  bie  fefiejte. 

25a3  SSevfa()ven  ber  gdrbung  ift  fefcr  einfach, 
an  gibt  bem  ©toffe  einen  ungefähr  jroeifrunbigen 
ifub  mit  bem  vierten  SEbeil  feinet  SenricfjtS  Tllaun 
b  bem  fec^3el;nten  £l;eilc  SBeinftein.  hierauf 
tet  man  ein  frifd&eS  S3ab.  Sji  baS  2ßaffer  fo 
fj ,  baß  man  ofyne  ©cfymcrj  bie  £mnb  ()inein  &al« 
i  fann,  fo  föüttct  man  auf  3  |)fb.  be3  ©toffeS 
$Pfunb  feinen  Ärapp  unb  ^  mit  tyrem  gleiten 
:u>id)t  SBaffer  Derbünnte  Sinnauflofung  hinein, 
fort  ba§  ©emifd)  burd)  einanber,  bringt  bie  SSolle 
ba§  ©ab  ,  fteigert  wdfyrenb  einer  ©tunbe  bie 
i&e  allmdlig  bis  auf  75  ©rabe,  unb  laßt  bie  SöSolle 
nn  3  bia  4  Minuten  fod&en. 

SBill  man  ber  SBolJe  einen  mel;r  cavmoifmvotl;en 
>n  geben,  fo  nel;me  man  auf  100  $fb.  SB  eile  20 
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*Pfb.  3latm  mit  12  Sotb  ©almia?  unb  jum  Ärap: 
babe  25  $Pfb.  feinen  Ärapp  unb  bel;anblc  c§  rc 

ba3  twrige. 

(Sine  anbere  2lrt,  Ärapprotf)  of)ne2lnfub  ju  fd 
ben,  gibt  3ergen§.  9Kan  füUe  ben  Äejfel,  ber  7  b 
800  5)f04  SBaffer  bält,  unb  laffe  e3  fyanbwarm  m 
ben,  vorauf  man  ba§§euer  entfernt  unb  2  $Pfb.  2 
Stt>*  einer  2luflöfung  uon  1  Sinn  in  8  &f)ei 
©aljfäure  jugteßt.  2  bis  3  ©tunken  juoor,  ei 
man  färben  will,  muß  man  auf  20  $fb.  SBolte  1 
$Pfb«  Ärapp  in  einem  ©efcfyirr  mit  t;etßem  SSSaff 
ju  einem  33rei  macben,  unb  ±  bat>on  ber  im  Äejj 
beftnblicben  Derbünnten  Sinnfolution  $ufe£en.  ©an 
bringe  man  bie  SBofle  ein  unb  beraubte  fte  barin  1 
Minuten,  bann  fege  man  ba3  jweite  33tertel  j 
naefy  10  SKtnuten  baS  britte  unb  wieber  nad)  1 
Minuten  baS  vierte  SStertel.  Sie  SBolle  barf  jebo 
burcbauS  niebt  jiid  liegen  f  ba  ber  Ärapp  ju  fc^nc 
auffärbt,  weswegen  man  aud)  f)6cbftcn3  20  9)  für 
auf  einmal  färben  fann.  (Srfcbeint  ba3  S3ab  ni 
gelb,  fo  laffe  man  bie  SSotle  nod)  eine  tyalbe  ©tunl 
im  Äejfel  liegen,  füple  fie  unb  fpüle  fie  bann.  X) 
erhaltene  gavbe  ijt  feuerrotf),  —  wollte  man  fte  bui 
felrotb  baben,  fo  nel)me  man  blutwarmeS  SBajfer  i 
ben  Äeffel  unb  gieße  30  —  40  $Pfb*  faulen  Uri 
binein.  3n  bieS  S3ab  bringe  man  bie  SBoüe  url 
laffe  fte  fo  lange  barin,  bis  fte  bunfel  genug  e 
febeint. 

(Sin  anbereS  Ärapprotb  auf  40  $>fb,  Sud)  i 
folgenbeS:  SÄan  fülle  ben  Äejfel  mit  2Ba||er,  laf 
cö  in3  Äocben  femmen ,  bann  fe£e  man  8  $Pfiw| 
»faun,  2  ^)fb.  SBetnflein  unb  12  Sott)  ©almia!  ji 
vul)te  attee  woM  bind)  einanbev,  fabre  mit  bem  Sud 
ein  ,  laffe  eö  jwei  v^tunben  feeben ,  bann  füble  unl 
fpüle  man  eö  laugfam  unb  forgfaltig,  unb  f topfe  (I 
jweima^    bamit  e£  moglid)ft  rein  aus  bem  ©utl 


375 


üomme,  fonfl  votrb  bie  §arbe  fc^ted^t*  SDann  be- 
?! dbtcf e  man  ben  Äeffel  aufs  Sfcue  mit  15  $Pfb.  Ärapp. 
jP  ba3  S5ab  banbwarm,  fo  bringt  man  baS  £ud) 
bin ,  laßt  e§  langfam  über  ben  £afpel  laufen  unb 
'bentgficnä  eine  ©tunbe  Seit  jum  gdrben,  wdfyrenb 
man  bie  vf>i^e  bi3  auf  80°  St.  jleigert.  £)as>  erbaU 
Hene  9totf)  gleist  bem  Sürfiförotb,  foll  baffelbe  aber 
ieuerrotfo  werben ,  fo  fe£e  man  1  9>ffr.  einer  Jfuflö* 
tung  t>on  5  Styl.  Sinn  auf  32  Sü}l.  ©aljfdurc  bem 
Itnfube  ju.  SRac^  bem  2tu§fdrben  füt)le  unb  fpule 
tnan  työd&fi  forgfdlttg. 

2(uf  ©eibe  ftnb  bie  rotfjen  garben  au3  Ärapp 
liicf)t  anjuwenben:  fefyr  üortbeilbaft  aber  auf  S3aum^ 
bolle,  Sein  unb  #anf,  welken  er  nid)t  allein  ein 
jnebr  ober  minber  fejieS  Sfotlj,  fonbern  audE),  Der; 
httteljl  befonberer  SSeifeeu,  mehrere  anbevc  S^'ben 
kfcetlt. 

I  @£  werben  jwet  ©orten  9vott>  auS  Ärapp  ge- 
iarbt,  gewofynlicbes  Ärapprotfo  unb  2t D r t a ^ 
iopels  ober  türftfcbeS  9io tl;. 

§.  2. 

ßrapproflEjfarbnng  fcec  S5a«mtt?oUe. 

Um  ber  ^Baumwolle  ein  fcboneS  3?otI)  ju  geben 
'el)anbelt  m<>n  fte  erjl  in  einem  ©aüdpfelbabe,  (^u 
oclcbem  man  auf  jebeS  ^)funt>  6  btö  8  Soll;  ©aU= 
ipfcl  in  ©orten  anwenbet,  bann  in  jvoei  auf  ein* 
mber  folgenben,  ein  wenig  Reißen  SBdbern  t>on  einer 
ureidbenben  Quantität  SBaffer  unb  fo  t>tel  geroöbns 
icbem  2üaun,  ober  beffer,  fo  uicl  efftgfaurer  <£\)on* 
rbe,  baß  bie  glufftgfeit  5  bis  6  ©rabe  jeigt,  txtäi 
let  fte  auS,  pafftet  fte  bann  burd)  ein  Äveibcbab  Don 
ho°  9w  9hd)  bem  2fu6u>afd)en ,  SSBalfen  unb  nod)-- 
naligem  2(uSwafd)en  färbt  man  mit  |^)funben  *))ro; 
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wnce*  Ärapp  auf  iebeS  ^)funt>  Baumwolle,  wobei  mar 
alfo  verfallt: 

SBenn  baS  SBaffer  in  bem  Äeffel  lau  tft ,  jireu 
man  ben  Ärapp  hinein  unb  rüf)rt  tfm  mit  einen 
(Stabe  auS  einanber,  bamit  er  fttf)  in  bem  SBabi 
t>ertl;eilt.  üftim  fdfyrt  man  mit  ben  ©tücfen  ein  unt 
fjafpelt  fte  bejldnbig  um,  inbem^man  fte  t>on  Seit  ji 
Seit  ausbreitet,  $ernad)  t>crjldrft  man  allmdlig  bii 
£i£e,  laßt  aber  baö  33ab  nic^t  efyer,  als  nad)  2  —  £ 
©tunben  jum  Äod)en  fommen.  Sftan  erl;dlt  tai 
Sab  i  ©tunbe  im  Äod)en,  fä&rt  bann  mit  ber 
©tüden  ^erauS,  wdfcf)t,  walft  unb  reinigt  fte. 

Um  bie  garbe  ju  beleben,  bebanbelt  man  fte  ja 
lefct  einige  Minuten  in  einem  fefyr  Reifen  fd^ix>ad^er 
OdfenbäM« 

2£uf  biefelbe  SBeife  »erfahrt  man  mit  bem  leine: 
nen  unb  fyanfnen  ©arne,  baS  aber  sorfyer  tyalb  weif 
gebleut  worben  fepn  muß. 

§.  8. 

SJon  bem  Sütüfcfc  ofcet  UManoptltotyfhtbm  ber  S3attmttoHe<  I 

SMefe  eben  fo  fejie  als  gdnjenbe  garbe  iß  xoaf)t*\ 
fdE)etnli<$  in  Snbien  evfunben  Horben.    58on  ba  fam 
fte  in  bie  ßeoante,  wo  bie  ©rieben  mit  bem  rotten] 
baumwollenen  ©arne  lange  Seit  einen  auSfc^ließenben 
Jpanbel  trieben.    3m  Safere  1747  würben  grie<$if$e] 
gdrber  nad)  granfteid)  gebogen,  bafelbft  jwei  gdrbe*l 
rcien  jit  btefer  Söaare  angelegt  unb  neun  Sal)re  nad)* 
l;er  eine  brttte. 

Sie  gremblinge  verbargen  forgfdltig  ibr  ©e* 
beimniß;  burdj  9?a$ten?en  unb  vielfältig  wieberbolte 
S3erfud)e  aber  gelangte  bie  betriebfame  franjoftfc&c 
Nation  enbltd)  baf)tn,  bie  ^Baumwolle  eben  fo  fd)6n 
unb  faltbar  rotf)  ju  färben,  wie  jene,  unb  bie  Siegte; 
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ung  machte  im  Satyr  1765  ba§  JBerfa&ren  öffentlich 
>efannt  33on  granfreid)  au§  verbreitete  ftcf)  bann 
)ie  SSiffenfc^aft  in  ganj  Europa  unb  üerbrdngte  ba5 
ürftfc^e  gabrifat. 

•Die  SarjMung  btefer  garbe  erforbert  mehrere 
Arbeiten,  welche  wir  in  ber  SDrbnung,  in  welcher  fte 
rtacfy  einanber  gefc^e^en  müjjen,  betreiben  wollen. 

grjie  Arbeit. 
£)a§  tfbfteben  ber  aSaumrcotte. 

Sa§  2fbft'eben  ber  SSaumrcolle,  —  bie  ©ntfcfyi* 
fung,  fott  bie  SBaumwoße  oon  allen  if)r  anl;dngenben 
frembartigen  Steifen  fdubern,  inbem  fieft  biefelben 
bem  #nl)dngen  be£  gavbcjioffeS  wiberfe&en  unb  fo 
bem  ©tanje  ber  garbc  fd)aben  würben. 

9)?an  jtebet  bie  S5aumwottc  5  bt'3  6  ©tunben 
in  einer  ©obalauge  Don  1  ©rab  beS  JCräometerS, 
laßt  fte  bann  über  bem  Äcffel  abtropfen,  fpüft  fte 
in  flteßenbem  Sßaffer  unb  troefnet  fte  an  ber  Suft. 
Sn  SDeutfc&lanb  roenbet  man  fiatt  ber  ©oba  tyoU 
afd>c  an,  bie  bei  biefem  ©tdrfegrabe  roirffamer  als 
©oba  ifh 

Sn  ben  £ürfif$rotf)fdrbereien  roenbet  man  fiatt 
ber  $)otaf$e  au$  bie  £)egratffubvül;e  Don  ber  fünf* 
ten  Arbeit  an. 

Swette  Arbeit. 
£>a6  Sflipbab. 

9ö?an  bebient  ftd)  bierju  be3  ©cf)afmijle3,  ber 
eine  gewiffe  Quantität  dtroeißjioff  unb  anbere  tfyieru 
fd)e  ©toffe  enthalt,  unb  roenbet  gewöbnlid)  auf  100 
$Pfb.  «Baumwolle  25  bis  30  9>fb.  beffetben  an. 


378 


9Bcm  rocic^t  ben  erjl  einigt  Sage  in  eine 
©obalauge  t>on  8  bis  10  ©rabem  Siefc  Derbünnt 
man  na$&er  mit  ungefähr  500  9Raa$  einer  fcfywd; 
oberen  Sauge  unb  reibt  t(m  mit  ber  £)anb  bur<$  ein 
flacfyeS  fupferneS  ©efdg  mit  bureblöcbertem  S3oben. 
2)ie  gluffigßett  gießt  man  in  einen  Äubel,  worin  5 
bis  6  3)fb.  Saumol  ftd)  beftnben,  unb  rüljrt  ba6  ©e* 
nufd)  mehrere  9}?al  burd)  etnanber,  tö§  eS  bttrd)gdn< 
gig  eine  gleite  garbe  l;at. 

Sn  btefem  S3abe  burcfyarbettet  man  bae>  ©arn, 
©trebn  Dor  ©trefm,  auf  fciefelbe  SSeife,  wie  man  e$ 
gaüirt  unb  alaunt,  ringt  eS  an  bem  3ti.ngpfabte  au| 
unb  legt  e£  auf  eine  Safel,  fo,  ba£  im&t  tnebr  all 
brei  ©trenne  auf  etnanber  liegen,  bamit  niefct  ba§ 
©ab  t>on  bem  Srucfe  berauSgebrängt  wirb«  <£>o  laßt 
man  eS  10  bis  12  ©tunben  liegen,  bamit  baS  feuchte 
S5ab  ßc§  gleichmäßig  barin  t>evtf>etlt.  Sann  bringt 
man  eS  auf  bie  £>ängc  auf  Satten  t>on  tannenem 
^)oIje,  wo  man  bie  ©trenne  fleißig  fd^ütfclt  unb  fte 
loon  Seit  ju  3eit  umwenbet,  bamit  fxc  gleichmäßig 
abtruef  nen.  ^aben  ftc  einen  gewiffen  ©vab  üon  Srof; 
fenbeii  erlangt,  fo  l;dngt  man  ftc  in  einer  Srocfen; 
iiube  auf,  welche  auf  50  ©rab  JJfeaumur  erwärmt 
tft,  wo  ftc  bie  nod)  übrige  §eud)tigfett  üeilieren,  bte 
fie  jur  ?tnnat)me  ber  Seiten,  welche  ftc  nad)ber  er* 
galten  muffen,  unfähig  machen  würbe.  2BaS  Don 
bem  S3abe  übrig  geblieben  tjl,  wirb  unter  baS  fol* 
genbe  S3ab  gemifftyt,        '  - 

9)?an  gibt  ber  ^Baumwolle  2  bis  3  Sttiftbaber, 
je  nadbbem  bie  garbe  {att  ausfallen  fotf. 

SSenn  fte  bie  SKijlbäbcr  erhalten  f)at,  barf  man 
fte  nid&t  lange  3eit  auf  etnanber  gefrf)id)tet  laffen, 
bamit  fte  fitf)  nid&t  cnfjunbet,  waS  burc$  bie  ©dl); 
rung  fefcon  mehrmals  gefdbe&en  ijh 
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©ritte  Arbeit. 
®a8  SBetf&ab  ober  ^auptolbab, 

&aS  £)elbab  üermeljrt  bie  gdbigfeit  beS  üegeta; 
bilifdben  gaferjtoffeS ,  ben  garbefToff  be3  ÄrappS  auf; 
junefymcn,  benn  geölte  33aumwolle  nimmt  gegen  uu* 
geölte  bebeutenb  mel)r  garbefloff  an,  enthebt  man 
berfelben  aber  burd)  2üfobol  all  £)eltf)eile,  (o  bleibt 
bte  2lnnal)me  beS  garbejlop  beteiligen  bei  ber  un- 
geölten  gleid). 

?uf  6  $fb.  S3aum6l  gießt  man  50  3D?aa3  ©o; 
balauge,  bie  1  ©rab  jtarf  ift,  juroeilen  aud)  fd)wä-- 
d)er,  nad)  S3efd)affenbett  be£  !Del§,  bao  man  Borbet 
geprüft  bat,  unb  mifd)t  beibeS  mit  einem  3tüfyrjtocf, 
ober  inbem  man  e$  mebre  SD? al  au3  einem  Äübet 
in  ben  anbern  gießt,  unter  einanber.  JDb  ba3  &kb 
bie  gebovige  SSefd^ajfenbcit  bat,  erfennt  man  barauS, 
wenn  bie  Sauge  4  bis  5  ©tunben  unb  nod)  langer 
mit  bem  £)ele  üerbunben  bleibt  unb  IeßtereS  nid)t  auf 
bie  SDberfldcbe  fieigt.  Sjt  man  beffen  oerftefcert,  fo 
bebaubelt  man  bannt  bas  ©arn  eben  fo,  wie  man 
es  in  bem  SRijibabe  bebanbelt  fyat,  laßt  e3  benrad) 
10  bie>  12  ©tunben  auf  ber  Safel  liegen  unb  bangt 
e3  bann  jum  Srorfnen  auf. 

9)ian  muß  bei  biefem  Svodfnen  bie  bod)jie  ©org* 
falt  anwenben,  bamit  bae>  SDel  fiel)  burd)  bie  ganje 
^Baumwolle  moglicfyjl  gleidbformig  Dettfyeile.  Svocfnet 
man  an  ber  ßuft,  fo  muß  bie  gcud)tigfett,  womit 
baS  £)el  gemengt  tjt,  ntd^t  ju  fd)lcunig  uerbunjlet 
werben,  in  Srocfenfruben  aber  muß  bie  Operation 
üoüenbet  werben,  unb  ba  ^ter  bie  getttfyetle  beS  SDe; 
leS  flüjftger  werben,  fonnen  fte  mei)r  in  t>a$  Snnere 
ber  ©ubjlanj  bringen. 

SKan  fann  jwar  i>erfd)tebenartige  fette  Äorper  ju 
ben  SDelbabern  uerwenben ,  bod)  erfd)eint  e3  feinet 
wegö  gleidjgültig ,  welker  man  ftd)  bebient,  ba  e$ 
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kid)t  möglich  fcpn  fann,  baß  au8  trgcnb  einem  fetter  i 
Äorper  unter  bem  Sinfluffe  ber  2uft,  bev  geudjtigfeii  S 
unb  beS  ?flfati  eine  eigentümliche  ©ubflanj  erzeugt  i 
würbe,  tveld>e  irgenb  einen  S3ejlanbtl;eit  beS  garbes  fl 
jiop  ausmalte,  ber  ba§  Xbvianopelrotl;  bilbet. 

£>a£  £)elbab  muß  jwei  bis  brei,  aud)  mehrere 
9Rat  wieberljolt  werben,  je  nad&bcm  bie  garbe  mcl;r 
ober  weniger  Äörper  bekommen  fotl* 

'  I' 

83 1  e  r  t  e  Arbeit. 

©d;tt»ad?e  £)elbet|e* 

33a3  tton  ben  Delbdbern  übrig  geblieben  tjl, 
uenmfc&t  mau  mit  ungefähr  100  9)?aaS  ©obalauge 
t>on  2  bis  3  ©raben ,  rübrt  baS  ©emifd)  burefc  em* 
onber  unb  befyanbelt  bamit  baS  ©am,  wie  mit  ben 
üorbergegangenen  ödbern.  ©onjt  pflegte  man  U;m 
jwei,  brei,  aurf)  trier  fold&e  fdE)wdd)ere  Öelbcifcen  ju 
geben;  eine  über  jwei  ftnb  inbeffen  juveid&enb. 

fünfte  Arbeit. 
£>a$  iDegraifffren  ober  ©«totem 

35aS  (Sntolen  ober  ©pulen  ber  ^Baumwolle  fotl  I 
auS  ben  großen  unb  offenfien  3wifcf)enrdumen  ber; 
felben  baS  überflüfftge  £M,  weldjeS  ber  tnnern  Hn; 
füllung  ber  Safer  mit  garbefroff  nur  l)inberlid)  fet;n 
würbe,  entfernen» 

Wlan  weicht  baS  ©am  5  bis  6  ©tunben  in  eine 
laue  2(uf[6fung  mm  ©oba,  t)on  ein  ober  mehreren 
©raben;  legt  eS  f)emad)  jum  Abtropfen  auf  eine 
#orbe,  gießt  einigemal,  bamit  eS  ganj  burd&brungert 
wirb,  SSSaffer  baauf  unb  fault  eS  nad)  Verlauf  tu 
ner  ©tunbe  ©tre&n  Dor  ©tref)n,  bamit  eS  Don  bem 
£>ei,  baS  ftcfc  nid&t  uerbunben  t)at,  gänjli<$  gereinigt 
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anrb,  weld)e§,  wenn  c§  barm  fangen  bliebe,  bie 
^Baumwolle  oerl)inbem  würbe,  ba3  ©attuSbab  anju* 
nehmen.  Sann  ringt  man  e3  an  bem  Slingpfafyle 
au3  unb  troefnet  e§. 

SBenn  ba£  ©am  entölt  worben  tjt,  muß  e'3 
fd&on  weiß  feptu 

2Ba3  t>on  bem  (5ntolung§babe  übrig  bleibt,  fann 
man  jum  2fusfo$en  ober  @ntf  dualen  einer  anbem 
Quantität  ©am  anwenben. 

(Se^äte  Arbeit. 
£)aS  ©aötretn 

SSet  btefer  Operation  nimmt  ber  t>egetabtlifd)c 
Safevjloff  eine  gewiffe  SÄenge  von  ©erbeßojf  au6  bem 
©alldpfelabfube  auf,  woburdE)  er  bei  ber  nachmaligen 
SSefyanblung  mit  2(laun  eine  Diel  l)6l;ere  gärbung 
ju  erhalten  fdljtg  wirb.     £)o$  büvfte  biefe  (entere 
nicfyt  allein  bem  ©erbejtoffe,    fonbem  jum  großen 
Sljeil  bem  fallen  garbefioffe  ber  ©aüdpfet  unb  bem 
Umftanbe  ju^ufebreiben  fcpn,  ba(5  nacb  bem  ©allireu 
eine  größere  Quantität  bee>  gdvbeftop  auS  bem  Ärapp 
auf  ber  SSaumwoße  ftjwrt  wirb,  als  ofyne  baffelbe* 
2)a6  SSerfal)ven  beim  ©alltren  ifl  folgenbeS: 
2£uf  100  $funb  Skum  wolle  fö<#t  man  in  im* 
gefdbr  100  SRaaä  SBaffer  20  big  25  $funb  ge* 
ftoßene  ©atldpfel  in  ©orten  fo  lange,  bt§  ftd&  bie 
©iuefe  gwifdEjen  ben  gingern  leidet  jerbrüdfetl  laffen, 
ful)lt  bann  bie  2tuSfod)ung  mit  50  SftaaS  faltem 
SBafjer  ab  unb  gießt  fte  buvd)  ein  etwas  bicfyteS 
$aarfteb ,  befyanbelt  bamit  baS  ©am  auf  biefclbc 
SBeife,   wie  man  e$  mit  ben  -Delbeigen  befyanbelt 
bat,  unb  bringt  e£  foglcicf),  wenn  ber  ^tmmel  fyciteu 
ijt,  in  bie  freie  Suft  auf  bie  #ange,  ober  wenn  ba§ 
SBetter  naß  ober  feudbt  tjt,  unter  einen  ©poppen,  baß 
eS  troefnet.  $hü)  bem  ©alliren  £at  man  befonberS 
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netbtg,  bie  ©trebne  au3  einanber  fdjutteln  unt 
fleißig  umjuwenben,  baß  fte  gleichmäßig  auStrocfnen 
fonji  befommt  man  eine  ungleiche  garbe. 

2>a3  ©alliren  fann  jtrar  mit  berfelben  £luan:  t 
tität  Don  ©aüdpfein  auf  jroeimal  gefchehen,  bagrotfc^er  |t 
aber  muß  ba£  ©am  getrocfnet  treiben.    9J?an  erl)dl  | 
babuvd)  ben  83ortl)eil  einer  fatteren  unb  gleicherer 
garbe. 

3im>eilen  erfegt  man  au§  ©parfamfeit  einer 
Sbeil  ber  ©alldpfel  bind)  ©umach,  rooburd)  mar 
©chattirungen  erhalt,  welche  eben  fe&f  gefragt  werben. 


©iebente  Arbeit. 
£>aö  Alaunen* 

£>a§  Alaunen  Don  100  *Pfimb  35aumwotte  et* 
forbert  25  bis  SO  ^funb  eifenfreien  Ulauxi.  £>er 
befte  baju  tfx  ber  ronnfd)e. 

Grntbält  ber  2(Iaun  nur  bie  gering jfe  Quantität i 
Don  Gnfen,    fo  befommt  ba3  ©arn  bie  §arbe  ber 
3Beinl)efen,  unb  man  Derfefylt  gdnjlid)  ben  3tx>ecf  ber 
Arbeit,   $at  man  eine  ©orte,  an  beren  3?etnt>ett 
man  jwetfelt,  fo  fann  man  fte  auf  folgenbe  S53etfe  | 
prüfen.  •  9Wan  lofr  eine  geringe  Quantität  baoon  in 
SBaffer  auf  unb  lagt  einige  Stopfen  Don  ber  'Äufl&s 
fang  be$  etfenblaufaurcn  Äalt'S  hineinfallen.  S3ringt 
biefeS  ©alj  binnen  einigen  ©tunben  feinen  blauen 
3?teberfchlag  berüot,  fo  lauft  man  bei  ber  2tnroenbung 
biefe§  7lla\m$  feine  ©efa&t*     3m  entgegengefegten 
%a\le  tji  ber  2CIaim  mit  (Sifen  Verunreinigt,  unb  man 
barf  ihn  nicht  anwenben,  ober  muß  il;n  Dorlar  burd) 
baS  Verfahren,  welches  wir  bereite  weiter  oben  an*\ 
gegeben  haben,  bason  befreien* 

(§6  ifi  aber  nicht  genug,  baß  ber  2(laun  Doli; 
fümmen  rein  fet>  #  fonbern  man  muß  auch  bie  üben  1 
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bmdßigc  ©dure,  bte  er  entbdlt,  baburd)  mifoern,  bog 
m&n  in  feine  Xuflofung  eine  gewiffe  ^Quantität  ©o-- 
>aauflofung  ober  eifenfveie  Äreibe,  ?|  big  3  gotb  auf 
wae  ^)funt>  mifd)t.  3>n  ©runb  biefeS  3ufage§  n>er> 
iuen  nur  nadlet*  angeben. 

1  SBei  ber  2ttaunung  üerfdbrt  man  auf  fofgenbe 
feife,  9J?an  lofl  25  bis  30  spfunb  Älaun  ungefähr 
n  100  SSßaa§  fycißem,  aber  ntd)t  focfyenbem  giuß* 
ober  SKegenwaffer  auf.  Sft  ber  2ltaun  sergangen,  fo 
ijießt  man  ben  fed^ebnten  Zl)til  feines  ©eroid&tS  auf- 
.jelofie  ©oba  nad)  unb  nad)  baju,  fo,  baß  man  n\d)t 
vber  einen  anbern  &beil  auf  ben  erjlen  folgen  Idßr, 
M  bie  (grbtfcung,  bie  bei  jebem  ^mjugießen'entfiebt, 
aufgebort  bat,  £)enn  wenn  bie  (Srbifeung  ju  (faxt 
unb  lebhaft  wirb,  fo  treibt  ft'e  einen  &beil  beS  S3a* 
beS  au8  bem  Äeffel,  ber  natürlich  verloren  gel;t.  £)iefe 
Srbifeung  cntjiebt  buvd)  bie  ©ntwiifelung  ber  mit 
Der  ©oba  oerbunbenen  Äoblenfäure,  an  beren  ©teils 
bjrf  UebermaaS  ber  in  bem  Älaun  enthaltenen  ©d)we; 
felfdure  tritt  unb  mit  ber  ©oba  ftd)  »erbtnbet. 

SBenbet  man  eine  größere  Quantität  ©oba  an, 
al£  bie  üorgefc&riebcne ,  fo'wivb  ber  Zlaun  jerfegt, 
unb  feine  ©runblage,  bie  Sfyonerbe,  fddt  in  ©eflalt 
weißer  Dorfen  in  bem  Äefiel  ju  33oben. 

SBenn  baS  abgefiumpfte  2Cfaunbat>  nod)  jiarf 
lauwarm  tft,  fo  nimmt  man  in  bemfelben  baS  ©am 
eben  fo  burd),  wie  in  bem  ©altäpfelbabe,  baß  eS 
gurdbgdngig  baoon  burd)brungen  roirb,  unb  bringt  eS 
mit  berfelben  (Sorgfalt,  welche  wir  mehrmals  empfol>- 
len  l;aben;  jum  Srocfnen. 

£)aS  Äbtvocfnen  ber  alaunten  SBaare  erbeifebt 
große  SSorfid^t  /  inbem  ftd)  bei  einer  bol;cn  Semper 
ratur  ein  Sbeil  beS  2(IaunS  auf  ber  Sßaare  jerfefct, 
weburefy  ©d)wefelfdure  frei  wirb,  welcfye  in  ber  S$fa 
bie  Safer  mef;r  ober  weniger  jerfiort  (Sben  fo  we- 
nig barf  bie  alaunte  SBaare  an  ber  ©onne  getroefnet 
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werben,  weil  bei  Wann  in  biefem  galle  leid)t  barau 
frpjfallijtren  würbe.  .  - 

£)te}enigen  gdrber,  welcbe  jwetmal  galltren,  ahn 
nen  aud)  au3  benfeiben  ©rünben  jweimal. 

S5erfud)e  an  geölter  ^Baumwolle,  welcbe  @()et>reu 
aufteilte,  geigten,  ba§  biefeibe  neben  bem  Del  aud 
ein  Malt  enthielt.  33iel(eid)t  jerfefet  bieg  Mali  ber 
2Claun,  ober  bllbet  mit  bem  ©erbefioffe  ber  ©afldpfe 
gerbfiofffaure  Sbonerbe,  ©oltte,  wie  t>on  fielen  gar 
bem  unb  gabrifanten  behauptet  wirb,  ba$  ?)afftrer 
ber  alaunten  ^Baumwolle  burd)  ein  Äreibebab  wfi 
tl;eiU)aft  fev)n ,  fo  würbe  aud)  burd)  biefeS  eine  Ser.j 
fefcung  be§  2Haun§  bebingt  werben. 

Äd&te  Arbeit 
£)te  Steinigung  som  überfetjüfftgen  2Tlawt# 

Um  bie  33aumwoIIe  öon  benjentgen  Steilen  be§ 
2Claun§  jit  reinigen,  weldbe  nid)t  mit  tyr  Derbunben 
finb,  fonbem  blo§  an  ben  gafern  bangen,  mim 
man  ba£  ©arn  einige  ©tunben  in  2Ba(Ter  ein  unt 
fpült  eö,  nacfybem  eS  abgetropft  bat/  ©trebn  öot 
©trebn  bret-  ober  viermal  in  flie^enbe^  SBajJer. 
SDcmn  ringt  man  e8  am  9iingpfaf)le  au$  unb  troefnef 
e3  wie  gewobnlid)* 

SSirb  biefe  Reinigung  niebt  forgfdlttg  ttorgenonu 
men,  fo  *>crbinbet  ft$  ber  gdrbeftoff  be£  Ärapp  mit 
ben  2C(auntbeild^en ,  ftatt  ftd)  an  ben  mit  ber  gafer 
üerbunbenen  Zlaun  abjufcfcen,  unb  bie  garbe  fällt 
bann  mager  aus  unb  tfi  ol;ne  Sauer,    (Sine  febr  giiti 
Reinigung  erhalt  man,  nacb  Äurrer  unb  2)tngler,| 
wenn  bie  alaunte  Sßaare  burd)  ein  S5ab  Don  war*! 
mem  SBaffer  genommen  wirb ,  bem  man  auf  jebeS  1 
$Pfunb  ©arn  2  £otf)  feingeputüertc  Äreibe  ^um  Qtb*  I 
pumpfen  ber  ©d)wefelfdure  jufefct.    Stfacbbem  man 
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'baä  ©am  gehörig  barm  f)tn*  unb  fcerbewegt  ober 
bie  3euge  fnnburd)  gewunben  l)at,  wirb  ba$  ©am 
Im  glußwaffer  bis  jur  üollfommenen  Reinigung  au§* 
gewafcfyen.  £>ie  ©ewebe  muffen  befonberS  gut  ge* 
Jwalft  werfen. 

Neunte  2£  t  b  c  1 1. 
£)a§  gdrben  in  Ärapp* 

©iefe  Arbeit  erforbert  bie  größte  (Sorgfalt,  wenn 
man  eine  Dollfommen  gleite  garbe  erhalten  will* 
S3ei  biefer  Operation  tterbinbet  fid&  ber  rotfye  Sarbe* 
ftoff  be3  ÄrappS  mit  ben  ber  33aumwolle  anfangen« 
Den  fettigen  ©toffen  unb  ber  gerbfauren  Sjjonerbe, 
ober  mit  bem  baftfeben  2ttaun,  wenn  juoor  feine  t>ott* 
ftdnbige  3erfe£ung  be3  ZlaunZ  bewirft  würbe.  £)a 
ber  garbeffoff  beS  ÄrappS  biefe  23erbinbung  feljr  be* 
gierig  eingebt,  fo  gefyt  f)terau§  um  fo  mel;r  fyeroor, 
rote  forgfdltig  man  bei  bem  Entfernen  be£  nur  med)a* 
nif<#  auf  bem  ©toffe  aufliegenben  2flaune>  in  ber 
oorigen  Operation  ju  SBerfe  gcfyen  muß,  ba  außer* 
'bem,  inbem  biefer  Wann  in  ben  nac^folgenben  £)pe* 
rationen  bennod)  entfernt  wirb,  er  bann  einen  großen 
Btyeil  be3  oon  tt)m  aufgenommenen  gavbeftoffeS  mit 
fid)  fortreißen  würbe. 

£)a3  Ärappen  wirb  auf  folgenbe  SÖSeife  üer« 
rietet : 

9ttan  färbt  l;6cf)ften§  50  $fimb  ©am  auf  ein* 
mal,  gewofynlicfy  aber  nur  25.  9?ad)  ber  lederen 
Quantität  wollen  wir  ba§  SSerfa^ren  befd)reiben. 
3n  einen  IdnglidE)  mereefigen  Äeffel  gießt  man  unge> 
gefdl)r  400  ÜRaaä  SBafier,  fluttet  25  SftaaS  Stinte* 
ober  ©d)afblut  baju  unb  mtfc&t  beibeS  gut  burd^  ein* 
anber.  ©obalb  baS  SBaffer  warm  wirb ,  ftreut  man 
25  3)ftmb  Ärapp  in  baS  S3ab  unb  rü()rt  e£  bind) 
etnauber.  ©ogleicf)  barauf  taud)t  man  bie  Saum- 
©$aupla§  6.föi>.  4.  au*.  25 
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trolle,  weld&e  man  auf  ©urc&läufer  ^ gebraut  f)at,  v 
bajjelbe  ein;  man  bringt  gewöhnlich  2  33unbe  au 
einen  Surcfyldufer,  9)?an  bewegt  bie  33ünbe  nac 
unb  na<$  mittel]}  bei:  ©urcbldufer  in  bem  S5ab  un 
fe!)rt  biefelben  t>on  Seit  ju  3c;t  t>on  @nbe  ju  (Snbe  um 
bamit  bie  ftarbe  überall  gleichförmig  angebracht  werbe 
2>amit  fdbrt  man  1  ©tunbe  bis  %  ©tunben  fort  un 
regiert  baS  geüer  fo,  ba§  baS  S3ab  wdbrenb  ber  Sei 
jum  Äocben  fommt  Sann  jief)t  man  bie  33ünbe  üoi 
ben  £>urcf)(dufern  berab,  flccft  biefe  burd)  bie  Stmg 
t)on  33inbfaben,  welche  bie  ©ebinbe  jufammenbalteni 
unb  taucht  fte  ganj  in  baS  £8ab  hinein.  9?ad^ben. 
man  baS  ÄodEjen  biet  SSierteljhtnben  ober  auch  übe, 
eine  ©tunbe  unterbalten  bat,  nimmt  man  bie  Saum 
wolle  auS  bem  .Steffel  berauS  unb  laßt  fte  abtropfet 
unb  erFalten,  ^ernad)  fpült  man  fte  in  fließenben 
ffißaffer  fo  lange,  bis  biefeS  ganj  tyell  baüon  ablauft 
unb  beforbert  fte  jum  Srocfnen. 

Sn  SEftüblbaufen  foll  man  bis  ttier  ©tunben  ü 
fcem  Ärappbabe  verweilen  unb  baburcb  fcbon  bei  eine 
Temperatur  t>on  50°  31.  alleS  rotf)e  Pigment  auf 
färben  Sonnen. 

SD?an  pflegt  auch  bie  üorgefchriebene  £luantitd 
Ärapp  ju  tbetlen  unb  auf  jweimal  ju  färben,  woburd 
man  eine  gleichere  garbe  erhalt.  Swifcben  betber 
gdrbungen  bieSSaumwolIe  ju  trocfnen,  ijl  nicht  notl;ig: 
man  braucht  fte  bloS  $u  fpülen. 

©etrobnlid)  bebient  man  ft'ch  jum  Sdrben  bec 
prottencer  ÄrappS.  SBill  man  aber  feine  unb  mebt 
ober  weniger  in  baS  Sfofenfarbene  fpielenbe  ©cbat 
tirungen  erhalten,  fo  üermtfebt  man  ihn  mit  fmprnai; 
febem,  epprifebem  unb  anberem  feinen  Ärapp  in 
fd^iebenem  33erbdltnif . 
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3efcnte  Arbeit. 
JDaa  (Schönem 

2)a§  ©d)önen  ober  2(t>ioiren  btent  baju,  ben 
<?tn)a  trog  aller  angeroanbten  SSKu^e  unb  (Sorgfalt 
•  iod)  unjerfegten  2llaun  ooHjldnbtg  ju  jerfe^en ,  \va$ 
Maxaus  fjett>orleud)tet,  baß,  wenn  man  gut  gefefconte 
".ürfifc^^rot^e  33aumtr>olle  fo  lange  mit  SSSaffer  fod)t, 
fM8  in  bem  2£u^fü^en>affer  burd)  faljfauren  SSaryt 
Mne  Srübung  mefyr  erfolgt,  unb  biefelbe  bann  mit 
©alpeterfdure  jerlegt,  ft<$  feine  ©pur  Don  ber  ©dfrwc* 
f:elfaure  mefyr  geigt.  (Sben  fo  lofl  baS  Tlihli  in  bem 
Woitnrbabe  mehrere  frembartige,  bie  6xfe6n$ett  beS 
cJ?otl)en  beeintrdd)tigenbe  ©ubftanjen  auf  unb  tritt 
riid)t  allein  mit  bem  Stoti)  be3  ÄrappS,  fonbern  auefc 
mit  bem  §al)len  ber  ©aUdpfel  in  SSerbinbung,  unb 
nblid)  fann  aud)  ber  garbeftoff  felbfi  burd)  ben  (Sin* 
lup  bes>  2Hfali  eine  Söerdnberung  erleiben. 

£)ie  ©cfyonung  gef$iel)t  auf  t>erf<$iebene  SOBeife: 

1)  (Stöbern  föchte  man  bie  mit  Ärapp  gefärbte 
:8aumroolle  bei  einem  fdjroacfyen  geuer  in  bem,  xva$ 
>on  bem  legten  SDelbabe  übrig  geblieben  roar,  tvo^u 
'nan  5  9>fb.  SSJfarfetüer  ©eife  &injufegte,  welche  man 
n  fo  t>iel  SBaffer  aufgelojl  fyatte,  baß  ba£  ©anje 
mgefdfjr  600  SKaaä  betrug.  £)en  Äeffel  beefte  man 
iU,  aber  fo,  baß  man  bem"2)unfte  entroeber  burd)  eis 
ten  groben,  $n>ifd)en  feinen  3knb  unb  ben  3>tfel 
gelegten  ©toff,  ober  burd)  eine  in  crjierem  angebrachte 
:leine  Seffnung  einen  2fu§gang  lief.  SSon  biefem 
ßerfafyren  ift  man  jefet  abgegangen. 

2)  SBenn  bie  SBaumroolle  gefärbt  ifi,  bereitet 
nan  ein  gewöhnliches  ßclbab,  bel)anbelt  fte  baiin 
tnb  tvodPnet  fte.  3ji  fte  trotfen,  fo  fod^t  man  bie* 
elbe  in  einem  S3abe  üon  6  bis  8  9)fb.  ©eife. 

8)  2fuf  100  $fb.  SBaumroolle  bereitet  man  ein 
ßab  auä  4  bis  5  *})fb.  üöaumol,  6  9>fb.  weißer  ©eife 

25* 
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unb  600  §D?aci§  ©obalauge  Don  2  ©raben.  3m  I 
Uebrigen  befolgt  man  ba§  erjie  fßerfal)ren. 

Spat  man  ftd)  burd)  eine  au$  bem  Äeffel  gejo; 
gen?  ?)robe  überzeugt,  ba£  ba3  Sfotf)  burdf)  bie  2fuf= 
frifd&ung  ferne  braune  bujterc  gavbe  verloren  unt 
ftd)  vein  bargejMt  I)at,  fo  jtefyt  man  baS  geuer  jtu 
rücf ,  laßt  bie  Skumwolle  in  bem  Steffel  erf  alten, 
brücft  fte  au§,  fpütt  fte  in  fltejjenbem  2Baffer,  ringt 
fte  am  3iingpfal)le  auö  uno  fdE)rettet  jttm  Stoft'rcn, 
ofyne  fte  ju  troefnen* 

(Stifte  Arbeit, 
S)a6  Stoftren. 

©er  3we(J  biefer  Arbeit  ijt,  ber  garbe  Setter 
2ebf)aftigfeit  unb  ©lanj  ju  geben. 

9Ran  bebient  ftd)  baju  eines  dbnltd)en  ÄeffelS 
wie  ber  iff,  welken  man  jum  ^d)6nen  gebraucht, 
liefen  füllt  man  mit  ungefähr  600  9)?aa3  Sßaffet 
unb  lofi  barm,  je  nad)  ber  ©tdrfe  ber  garbe  16  bis 
18  SPfunfc  weiße  ©eife  auf.     2Benn  baS  Sab  an:: 
fangt,  S3lafen  ju  werfen ,  gießt  man  nad)  unb  naefj 
eine  Äuflofung  t>on  U  9>funb  ätnnfalj,  bie  man 
mit  4  ^Pfunben  warmem  .SBaffer  bereitet  unb  mii 
12  biö  16  Sotfjen  ©alpeterfäuve  üon  20  ©rabeti 
t>evfcfct  fyat,  binju,  wdfyrenb  ein  Arbeiter  ba3  33at 
mit  einem  ©toefe  umrührt,  bamtt  atle3  n>o^t  unten 
einanber  gemifd)t  wirb.   £)ann  wirft  man  bie  SJaumd 
wolle,  in  $Pd<fe  gebunben,  binein  unb  fod)t  fte,  wie 
im  ©d&onungSbabe,  bei  gelinbem  geuer  fo  lange,  biS-j 
eine  herausgenommene  Probe  Sebftaf Hgfett  genug  er* 
galten  t>at.  hierauf  nimmt  man  bie  SBaumwolle  M 
au3,  fpült  fte  no<$  t)?\$  unb  troefnet  fte  jule&t.  Stimmt  | 
man  bie  SBaare  nun  nod)  burefy  ein  fcöwadfjeS  falm 
faureS  Sab,  wäfdE)t  fte  gut  au3  unb  troefnet  fte  im 
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1  (glatten,  fo  etf)att  bie  garbe  mebr  ©lanj  unb  eine 
föarlacfyrotfje  ©cf)attirung*  $eutige3  £age3  atwtrt 
unb  roftrt  man  in  allen  SEurfifd^rot^fdrbemen  übrt- 
gcnö  in  gefcbl  offenen  Äeffeln. 

2tuf  biefclbe  2Beife  fann  man  au$  leinenes  unb 
!!;anfneS  ©arn  fcf)6n  2tbrianopelvotf;  färben,  wenn 
Daffelbe,  ef)e  e§  bie  £)elbei£en  empfangt ,  roenigjlenö 
()alb  weiß  gebleid)t  roorben  iji 

£)a$  SDperationefyftem ,  roelcbeö  fcter  au§  einan; 
Der  gefegt  tvorben,  ijt  nidj)t  ba3  etnjige,  n>elc^e^  man 
befolgen  fann,  fonbern  e§  gibt  aud)  nod)  ein  $cw\ti$t 
Dem  man  in  einigen  Färbereien  £en  33orjug  gibt. 
Sßeibc  Styjleme  finb  in  9touen  unter  bem  SZamen 
marches  (©dnge)  befannt;  ba3  evjleve  nennt  man 
Den  grauen  ©ang  (marche  eu  gris)  unb  ba3 
jroeite  ben  gelben  ©ang  (marche  en  jauuej. 
Sur  SDarjMung  tl;rcr  SSetfcfyicbenbeit  mögen  fyter  beibe 
•neben  einanber  (leben, 

©elber  ©ang. 
pffebem 
fifäjibdber. 
;Starfe  £)elbetfcen. 
:3d)road)e  £)elbeifcen, 
■'Sntölung. 
Batttumg* 
Kfaummg« 

Keinigung  Dom  2(laun. 
Starfe  £)elbei£en. 
£d)warf)e  ÖelbeifeetL 
Sntölung, 
Salltrung. 
KttfUmtflg« 

Reinigung  vom  2ttaun> 
trappen. 
Jloimren. 


©rauer  ©ang. 
«bfteberu 
9)?ijlbdber. 
©tarfe  Sflbei^en. 
©d&wad&e  £)elbci(*en* 
(Sntölung. 
©allirung. 
2((aunung. 

Reinigung  t?om  2ttamu 

Ävappen. 

2Mwren, 

Svoftren. 
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3n  beiben  ©dngen  ftnbet  fowotjl  rn  ber  £>rb; 
nung,  als  in  ber  2£njal)l  ber  Arbeiten  eine  große 
SBerfcfetebenbett  jlatt.  2Bir  wollen  bason  ein  ?)aai 
SBdfpiete  mit  tyren  (Srffdrungen  aufführen,  welche  füi 
gdrber  intereffant  fcpn  werben, 

©rauer  ©ang  auf  fyunbert  9)fimb  35aumwoHe. 

25a3  Äbtfeben  ober  bie  @n  tfd)dlung  ge; 
fc^ie^t  in  einer  ©obalauge  von.  1^  ©rab  bes  2trdo: 
meterS  ober  mit  ber  ©egraifftrbrülje,  welcfte  gewöhn 
Ii*  2  ©rabe  bdlt. 

3wei  Sftiflbdber,  jebe§  von  25  ^funber 
QÄifl  unb  6  bis  8  ^funben  Sei;  unb  getroefnet  ir 
ber  SSrocfenjlube. 

3»  ei  SDelbeifcen,  jebe  fcon  5  $fb.  Sei  unt 
©obalofung  t>on  1^°  bis  2°;  unb  getroefnet. 

3wei  f rf) n> a rf> e  £)elbei£en,  bie  erfte  ttot 
2°,  bie  jweite  üon  3°;  unb  getroefnet. 

©egraiffiren  in  reinem  Sßaffer,  im  ©omme 
Don  ber  Temperatur  ber  Suft ,  im  SBinter  pon  15* 
ober  18°.  Sfllan  laßt  bie  ^Baumwolle  1  ober  & 
©tunben  lang  im  SBaffer,  nimmt  fie  bann  fyerauS 
winbet  fie  aus  unb  troefnet  fie. 

©tarfe  £)elbei£e,  wie  oben. 

©tarfe  £)elbei£e,  eben  fo. 

©tarfe  £>elbei&e,  eben  fo. 

©egraiffiren,  wie  oben,  nur  mit  bem  Unter 
fc&iebe,  baß  man  ftc  auSwdfcfyt,  efye  man  fie  auSringi 
unb  bann  troefnen  laßt. 

fte  ©allirug  mit  7  $fb.  ©alldpfeln  (ii 
©orten);  troefnen. 

3weite  ©allirung  mit  14  $fb.  ©umactl 
welchen  man  etn*  ober  jweimal  aufwallen  laßt;  mar 
fod&t  baS  S3ab  auf,  feitjt  eS  burd)  ein  #aarfieb  un 
nimmt  bie  S3aumwolle  barin  fo  £eiß  ale.moglic 
burefy;  hierauf  troefnet  man  jte. 
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I      @rfie$  Alaunen  mit  13  $fb.  2Haun;  fjier* 
je  auf  fpult  man  leidet  ab  unb  troefnet  nid)t. 
itp     3weite$  Alaunen  mit  12  9)fb,  2(laun;  gut 
;nbwaf$en,  abringen,  nid£)t  troefnen. 

Farben  mit  $  9>ft>.  9)rot)encer  Ärapp  auf  1 
Ofb.  S3aumwoüe;  man  färbt  nur  25  *Pfb.  auf  ein« 
nal ;  man  wartet  bi£  bte  au£  bem  Äefjel  genommene 
i3amn\voüe  abgefüllt  ifi,  et>e  man  fte  au§wdfcfyt; 
j.u^ringen  ofyne  ju  troefnen. 
1     2C  t>  1 1>  i  r  c  n  mit  einer  ©obalaugeuon  U  ©raben 
ber  mit  bem  SRejt  ber  £)egraifftrbrül)e,  ber  man  4 
titS  5  $)funb  weiße  ©eife  jufe^en  fann.    9)?an  focfyt 
nie  SBaumwolle  in  einem  Äeffel,  ber  mit  einem  ©ccfel 
jo  üerfcfyloffen  ift,    bap  ber  ©ampf  einen  Ausgang 
»at,  fo  lange,  bis  eine  oon  3eit  $u  3eit  berauSgejo* 
ene  $)robe  ben  gebongen  ©:ab  erreicht  l;at.  £)ann 
rdßt  man  fie  im  Äejjel  erfalten,  brüeft  fte  aue>,  fpult 
Fe  in  fließenbem  SBaffer  unb  ringt  fte  am  Siingpfaljl 
j.uS.    Sie  ju  troefnen  tjt  nicfyt  notf;ig. 

Sioftren  mit  12  ^Pfunben  weißer  ©eife,  bic 
[aan  in  einer  jureicfyenben  Quantität  SBaffer  aufloft 
mb  mit  einer  2Utflofung  üon  1  ober  U  ?)funb  in 
I  *Pfunben  warmem  SBaffer  aufgelöftem,  unb  mit 
ingefdbr  16  ?ott)en  ©alpeterfdure  üon  36  ©raben 
erfe^tem  3innfal$e  üermifd)t,  in  welchem  S3ibe  man 
ie  SSaumwolle  fo  lange  focht,  bis  eine  bevauSgenonu 
aene  $robe  eine  lebhafte  9iotl;e  angenommen  fyat. 

©elber  ©ang  auf  fyunbert  $funb  S3auma>olle: 

(Sn  tfdjdlen  wie  beim  grauen  Sange. 

3wei  SWtftbdbcr,  jebeS  üon  25  $fb.  SJitft 
mb  6  $>fb.  Sei;  unb  getroefnet. 

3wei  jlarfe  £>el  beiden,  jebe  t>on  5  ober 
5  $)fb.  Del;  unb  getroefnet. 

3wet  fcfywadje  SDelbeifeen,  jebe  üon  2° 
Sßeaumc. 
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©egratffiren  auf  He  gett>6f)nli<$e  SBeife; 
afftoaf^efi  unb  bann  trocfnen. 

<Sr|ic  ©allirung  mit  8  g>funb  ©alldpfel;  i 
trocfnen* 

@rfle8  Alaunen  mit  13  9)funb  2t(aun;  ab* 
wafd^en  ofyne  ju  trocfnen,   bann  auSringen  unbfo 
trocfnen.  I 

£>rei  jiarfe  §D elb et^en ,  jebe  mit  6  spfunbiß 
SDet ;  trocfnen. 

3wei  f^wad^c  £)elbei&en,  jebe  t>on  2° 
SBeaume ;  trocfnen. 

3«>eitc  ©allirung  mit  4  9>fb.  ©aüdpfeln 
unb  12  spfb.  ©ümatf);  trocfnen. 

3weiteg  Alaunen  mit  13  $funb  2Haun; 
trocfnen.  ( 

<Sefyr  f o r faltig e§  2fuSn>af<#en  be§  Älau* 
ne§,  auaringen;  trocfnen  ober  ntd&t  trocfnen,  na<# 
SSeliebcn. 

Sdrben  mit  2  $fb.  ^robencer  Ärapp  auf  1 
§)fö.  SBaumwolle. 

2£  t>  i  t>  i  r  e  n  \t>ta  bei  bem  grauen  ©ange, 

@rjle§  3?ofircn  wie  bei  bem  grauen  ©ange. 

3n>eiteS  SJofiren  (im  ftotf)falie)  wie  bei 
bem  grauen  ©ange, 

SRan  befolgt  in  ber  9?egel  ben  grauen  ©ang, 
um  ba§  gewöhnliche  Süvftfcfc  ober  Äbrianopelrotfc 
benwrjubringen,  unb  laßt  ben  gelben  ©ang  für  bie 
@$attirungen  t>on  9Totb,  welche  fotx>of)l  in  #inficf)t 
auf  ©lanj  aI8  auf  gejttgfeit  bon  erjter  Qualität 
fmb.  £)en  gelben  ©ang  muß  man  auc$  auf  ba§ 
Seinen-  unb  Hanfgarn  anwenben. 

2öir  «Ktien  nocf>  au$  £)tngler§  polpt.  Sournale 
S3b.  58,  ©.  61  baä  »erfahren  beim  Sürfifc^ 
rotl;fdrben  ber  83aum  wollenjeuge  i n  © l a 
gon>  mit. 

«  I 


393 


©affelbe  tjl  nad)  £&omfon  folgenbeS: 

1)  2)er  3eug  wirb  juerji  in  einer  fd}wad>en 
Ifaltfcfyen  Sauge  eingeweiht ,  um  bie  Sßebevfdjli^te 
arau§  ju  entfernen;  man  rechnet  babei  4  fct6  5 
Ofb*  2le&falt  auf  100  8>ffc  3eug  unb  laßt  benfelben 
p  ©tunben  lang  bei  einer  Temperatur  Don  30  bis 
:0°  9?.  in  ber  Saugfufe,  worauf  er  gut  gewa* 
•$en  wirb. 

2)  gjJan  nimmt  auf  100  $fb.  3eug  7  bis  10 
öfunb  fofytenfaureS  Patron  (©oba)  löji  e3  in  gerabe 

0  toiel  SBaffer  auf,  als  $um  Traufen  Don  100  9>fb. 
ijeug  nötfyig  ift,  unb  hä)t  benfelben  einige  3ett  bamit. 

3)  hierauf  folgt  bie  SDelbet^e  #  welker  aud) 
Sd&affotfc  jugefcfct  wirb.  SRan  bereitet  ftd)  ndmlid) 
ine  glufftgfeit  aufi  folgenben  Sngrebienjien: 

4|  9J?aaS  (ä  2  $ffc)  Öel  Don  ©alltpoli  (£>IU 

1  t>enö(>, 

6|  9Jfaa6  weid&em  ©d&affotfo, 

18  5D?aa3  einer  ßofung  Don  fo&Ienfaurem  Sfta* 

tron  (©oba)  Don  1,06  fpecififcfyem  ©eroidjt, 
4^  SftaaS  einer  ßöfung  Don  5>evlafd>e  Don  1,04 

fpec.  ©erok&t 

intt  fo  Diel  faltem  SBaffer  Dermtfcfyt,  baß  ba$  ©anje 
)9  9ttaa§  betragt.  2)iefe  mil^weipe  glüffigfeit, 
•roeld&e  eine  unDoUfommene  ©eife  ijl,  foll  1,020  bis 
•1,025  fpec.  ©ewid)t  fyaben.  58?an  bringt  fte  in  eine 
wette  a;linbrifd)e  offene  Äufe,  rufyrt  fie  mittelfl  ti* 
acr  einfachen  SRafcftinerie  fortwdljrenb   um,  bamit 

nichts  abfegen  fann,  unb  leitet  fte  bann  burd) 
jinnerne  Stohren  in  ben  Trog  ber  ©runbirmafcfoine 
(Älofemafd&ine) ,  burd)  welche  bie  3euge  mit  biefer 
Sluffigfett  getrdnft  werben.  Sc  langer  man  bie  3euge 
bamit  getrdnft  laßt,  befio  beffer  färben  fte  ft$  nad^ 
()er.  SSierjefyn  Sage  ift  bie  gevingfie  Seit. 

2>er  ©d)affotf)  erteilt  ben  Sengen  eine  grün: 
li$e  garbe  unb  beförbert  ben  SSet^proceß,  welkem 
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jie  fpdter  unterzogen  werben,  fef)t,  befonberä  wenn  | 
fte  jwifcfyen  ben  Derfd&iebenen  Operationen  auf  bie  i 
SBiefe  aufgelegt  werben. 

4)  S3et  flönjiigem  SBetter  trocfnet  man  bie  mit  j 
ber  unDolIfommenen  ©eife  (9lr.  3)  grunbirten  3euge  j 
auf  ber  Söiefe  ab,  bei  Regenwetter  aber  in  ber  Srotf* 
nenflube. 

5)  Sie  fo  getrocfneten  3euge  werben  jum  jwei*  | 
ten  SJJal  mit  ber  öligen  gluffigfett  (9lr.  3)  grunbirt ; 
unb  bann  wieber  getrocfnet. 

2)aS  ©runbiren  unb  Srocfnen  wirb  jum  britten  ; 
Sftal  wieberfyolt. 

6)  Sie  3euge  werben  nun  mit  einer  fcf>wad)en  i 
2(uf(6fung  Don  9)erlafcfye  (guter  ^)otafd&e)  von  1,0075  ( 
bis  1,01 '  fpec.  ©ewi$t,  bie  auf  38°  91.  erwärmt  ij},  ( 
getränft,  auSgewunben  unb  wieber  getrocfnet. 

7)  SD?an  macfyt  nun  ein  ©emifd)  Don  folgenben  i 
©ubjlanjen : 

4.1  9»aa§  £>liDenol, 

13J  9Kaa3  ©obaauflofung  Don  1,06  fpeciftf*.  , 
©ewicf)t, 

4|  SftaaS  faujlifd&er  *J)otafd)elauge  Don  1,04  | 
fpec.  ©cwicf)t 

mit  fo  Diel  SBaffer  Derbünnt,   ba£  ba§  ©anje  99  ; 
SttaaS  betragt    Wit  biefer  glüffigfeit  werben  bie 
Seuge,  wie  mit  berjenigen  9ir.  3,  grunbirt. 

2Me  grunbirten  3^ge  werben  bei  fcfyönem  äßet* 
ter  auf  ber  Sßiefe,  bei  Regenwetter  aber  in  ber 
Srocfnenjhibe  getrocfnet. 

8)  Sie  Operation  9Jr.  7  wirb  breimal  wieber*  I 
I;olt,  unb  nad)  jebcm  ©runbiren  legt  man  bie  3euge 
einige  ©tunben  auf  bie  SBiefe  unb"  trocfnet  fie  enb* 
Vufy  in  ber  Ärocfnenjiube. 

9)  2)ie  3euge  werben  nun  in  einem  ©emifd) 
Don  spotafc&e*  unb  ©obatauge  Don  1,01  bis  1,0125  > 
fpec,  ©ewic^t,  bie  auf  38°  Su  erwärmt  tfi,  getrdnft, 
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egraifftrt).  9Wan  lagt  fie  einige  ©tunben  abtrocf* 
fcn  unb  wdfd)t  ffe  bann  gut.     25er  3wecf  tiefer 

peratton  ifl,  ben  £)elüberf<|uß  t>on  tbnen  ju  ent* 
irnen,  rueld&er  bei  bem  nad)fo!genben  ©aßtren  fefyr 

;icf)tf)ei(ig  wäre. 

1  10)  3um  ©a II x ren nimmt  man  18 9>fb.  ©aßdpfel 
m  20eppo  unb  foct)t  fie  4  bi$  5  ©tunben  lang 
tt  113  gj?aa§  SBaffer  bis  auf  etwa  90  SttaaS  ein. 
triefe  glüffigfeit  ijl  nad)  bem  2)urcf)feil)en  jum  ®aüu 
Iii  Don  100  $fb.  3eug  binvei<$enb.  ©eit  einigen 
fahren  bat  man  anjlatt  ber  ©alldpfel  ©cbmatf  *>on 
3icilien  angewanbt  33  *Pfb,  bauon  entfprec&en  18 
Mb.  ©alldpfeln.  S3i3weilen  nimmt  man  au$  ein 
iemenge  üon  9  $)fb.  ©alldpfeln  unb  16 J  *Pfunb 
odjmatf. 

£>iefe  gtüfftgfeit  wirb  auf  21°  bis  30°  3i.  er* 
)drmt,  unb  bie  3euge  werben  bann  barin  gebeizt. 
3er  ©d) macf  ertl;cilt  ü;nen  eine  gelbliche  garbe,  welche 
a3  Ärapprotl;  uerbeffert,  inbem  fie  e3  lebhafter 
lacfyt. 

11)  hierauf  folgt  ba§  Alaunen.  SO?an  t>er« 
e^t  eine  2Uaunauflofung  t>on  1,04  fpec.  ©ew.  mit 
o  mel  $otafd)e,  ©oba  ober  Äreibe,  baß  bie  Stjon* 
rbe  üoüfldnbig  niebergefcfytagen  wirb.  2>urd)  bie 
ntftanbene  trübe  glüfftgfett,  welche  auf  30  —  40°  9u 
rwdunt  wirb,  paffirt  man  bann  ben  Äattun  unb 
.aßt  il)n  12  ©tunben  lang  barin  liegen.  £)te  £t)on* 
:rbe  bringt  in  ben  3^ug  unb  uerbinbet  fid)  mit  beffen 
Däfern. 

12)  £)er  fo  mitSbonerbe  üerbunbene  3?ug  wirb 
)ann  im  Srocfnenjimmer  aufgetrocknet  unb  hierauf 
jewafc^cn. 

13)  £)er  3eug  ift  nun  jum  9?otf)fdrben  fer* 
tig.  9)?an  reebnet  auf  jebeS  $>funb  3eug  1 — 3 
SPfunb  Ävapppuluer,  je  nad)  ber  oerlangten  9fuanc<\ 
9J?an  fdt;rt  mit  ben  3eugen  in  ben  garbfeffel,  wdl;; 
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renb  baS  SBaffer  nocf>  Mi  iß,  treibt  ba§  ffiab  in 
einer  ©tunbe  jum  Äod&en  unb  erhalt  biefee 
gwei  ©tunben  unb  treibt  wä&renb  ber  ganjen 
Seit  bie  Senge  mit  bem  #afpel  um.  2luf  25 
9>funb  3eug  (bie  SÄcnge,  welche  man  auf  einmal 
ausfärben  fann)  fegt  man  4|  9J?aaS  £)cf)fenblut  ju, 
welches  na$  ber  (Srfaljrimg  ju'r  ©rjielung  eines  fcfyö* 
nen  S?ott;S  unerläßlich  ijt.  fOian  ijat  Diele  SSerfuc&e 
angepeilt,  eS  wegjulaffen;  fte  waren  aber  alle  er* 
folgloS. 

14)  9Zim  folgt  baS  2CütDtren.  Sftan  fo^t 
bie  3cuge  12 — 14  ©tunben  lang  in  einem  ©«menge 
auS  5  ?)fb.  ©oba,  8  $fb.  SDelfeife  unb  72  bis  80 
9Baa§  ber  Don  bem  unmittelbar  t>or  bem  ©alleren 
gegebenen  fiaugenbabe  (9tr.  9)  übrig  gebliebenen 
gffifffgfett  nebfi  l)inlänglid)em  SSBaffer. 

15)  Sie  ammvten  S^uge  werben  bann  folgenber- 
maafen  rof'trt:  Sßan  nimmt  5  bis  6  $Pfb.  ©eife 
unb  52  bis  56  £otJ>  frvfialliftrteS  3mnfalj,  töji  bie* 
felben  in  einem  Äeffel  auf,  ber  ftd)  burci)  einen  25ec?el 
t)erfd)liegen  laßt,  fd&liejjt  ben  ©ecfel  unb  fod&t  bie 
Seuge  in  ber  glüfftgfeit  untet  einem  £>ruc?  üon  $wet 
2(tmoftf)dren,  b.  t).  bei  einer  Temperatur  üon  97° 
9t.  3u  biefem  @nbe  ifi  ber  Äeffel  mit  einem  ©td?er* 
fyeitSttentil  tterfetyen  unb  mit  einet  fegelffivmtgen  Siö&re, 
beren  @nbe  eine  SDeffnung  t)on  rsff  Soli  im  2)urc§*  | 
meffer  fyat,  buxö)  welche  wdfjrenb  ber  Operation  ber  i 
SDampf  befiänbtg  auSftromt. 

16)  Sie  Seuge  werben  nun  nod)  auf  bie  Sla* 
fenbletcfye  gebraut  unb  einige  Sage  ber  ©onne  auS* 
gefegt,  pobuvd)  bie  Jfofeage  sollfidnbig  wivb. 

SMeS  ijl  eine  für  je ,  aber  genaue  SBefd&retbung  i 
beS  SSerfa^renS,  welkes  man  in  ben  bebeutenbften  \\ 
Sürfifd^rot^fdvbereten  t>on  ©laSgow  befolgt. 

3)?an  t)<rt  ftd&  burd)  Diele  33erfu<$e  überzeugt,  j 
baß  ein  mit  ßijlorfal?  gebleichter  3eug  fein  gutes 
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£uvfifc£)votf)  gibt;  bagegen  gelingt  e§  mit  ben  auf 
itte  Hxt  gebleichten  Seugen  (b.  t).  bind)  Äodben  mit 
jtouge  ober  @etfe  unb  Auslegen  auf  bie  Siafenbleiche) 
je^r  gut  ©ie  garbe  wirb  eben  fo  fdjon  auch  ebne 
■Wldpfel;  man  l;at  jeboeb,  wenn  man  ba3  ©alliren 
oegldßt,  SDZube,  ben  3eug,  namentlich  wenn  er  etwaö 
jett  ifi,  ^tnretd^enb  unb  gleichförmig  ju  alaunein 

35 tc  Sbeorie  be3  Surf t f d) r otljf drbenS 
:(t,  fo  weit  man,  bei  bem  gegenwärtigen  3ujianbe 
mferer  Äenntnijfe  ftd)  über  bie  üerfc^ieDenen  SDpera* 
ionen,  woraus  fte  beftet>t  /  9ted)enfcbaft  ju  geben 
vermag  ungefähr  folgenbe : 

©er  3werf  be£  2Cu8fo#en$  ober  (Sntfcbd; 
en§  wie  be$  S3leichen§  ber  Stoffe,  welche  man  fdr* 
>en  will,  ift,  fie  r>on  ben  frembartigen  Stetten ,  welche 
bre  fiafem  einwicfeln,  ihre  3wifcf)enrdume  auffüllen, 
bre  weiße  Sarbe  fcerbeefen  unb  ibre  33erwanbtfcbaft 
,u  bem  SBaffer  unb  ju  ben  fdrbenben  ©ubjlanjm 
)ie  fte  annehmen  follen,  \<fy\väd)m,  ju  reinigen.  SJJati 
>avf  jeboeb  baS  2(bfteben,  wie  baS  ^Bleichen,  nicht  ju 
Dett  treiben:  benn  beibe  S3ebanblungen  fdbwddben  bie 
Stoffe  felbfl  unb  üerminbem  U)re  #altbarfeit. 

2Me  ^Baumwolle,  ebe  fte  ba$  Äbrianopelrotl)  er* 
)dlt,  toottfommen  weiß  ju  bleichen,  ifi  nicht  nötbig: 
utf  Sein  unb  £anf  aber  fallt  biefe  garbe  beffa  bef- 
er  au£,  je  mebr  fte  Don  ber  firnißartigen  unb  fehlet* 
tiigen  üßaterie  gereinigt  ftnb.  Söeil  bie  Saumwolle 
)on  folcher  SD?aterie  nur  eine  geringe  Quantität  ent* 
0t,  welche  bie  ©oba  oufjulofen  vermag,  fo  t fl  ba$ 
MuSfochen  mit  biefer  jureictyenb,  fte  baoon  ju  befreien 
imb  für  bie  garbe  empfänglich  ju  machen. 

©aö  301  tji*  ober  ßotbbab,  weites  barin 
&eftebt,  baß  man  bie  ^Baumwolle  burch  eine  alfaltfche 
Delbei^e,  in  welcher  (Scf>afPotf)  aufgeweint  worben, 
pafftrt,  ift  jum  ©elingen  bcS  SürFifcbrotl)  nicht  fo 
wichtig,  al3  man  ebemalö  glaubte,  benn  bie  gdrber, 
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welche  biefe  Operation  unterliegen,  fanben,  ba£  j 
feinen  febr  merflidjen  ginfi'uß  auf  bie  ©djönf)eit  1 
erhielten  garbe  babe. 

©er  ©dbaffotb  ijt,  nad)  SMngler,  feiner  fd&Ietm 
gen  Steile  wegen  ein  $ute3  SDfittel,  ba§  Del  mi 
ber  alfalifd)en  gluffigfeit  ju  vereiniget 
£)er  ©ebrautf)  bejjelben  fallt  aber  ba  weg,  wo  ma 
ba3  gehörige  SJer&dltnifj  ber  Sauge  jum  Del  na( 
ber  äBefd&affenbett  biefeS  lederen  auöjumttteln  t>ci 
fie&h  SRan  glaubte  früher,  bie  SSaumwolle  buvd) 
Äot&bab  gewifjermaafen  ju  animalifiren  unb  bc 
burd)  für  bte  ffierbtnbung  mit  bem  garbeflojf  erc 
pfdnglicf)er  ju  machen. 

25a3  Selen  ber  33aumwolle ,  b*  f).  ba§  (Sin 
tauten  berfelben  in  ein  ©emtfd)  von  alfaltfd)er 
SÖaffer  mit  Dlivenol  bewirft,  baß  fte  beim  gdrben  i 
Ärapp  eine  größere  9)Jenge  Don  bem  rotfyei 
garbfioff  beffelben  aufnimmt  unb  eine  fattere  garb 
erhalt 

£)a3  Srorfnen  ber  geölten  SBaare  er 
f)eifd)t  große  Sorgfalt,  inbem  bamit  bejwecft  wirb 
ba3  Del  in  allen  Stetten  ber  ^Baumwolle  gleid)f6r 
mig  ju  verteilen*  35eim  Srocfnen  an  ber  Suft  mu| 
ber  größte  2#eÖ  ber  geudbtigfeit  be£  DelbabeS,  womi 
ber  ©toff  getrdnf t  ift,  langfam  verjagt  werben  unb  beirr 
Srocfnen  in  ben  SErorfnenpuben  (beim  fogenannter: 
Slofien)  muß  bae>  3(u6trocfnen  vollenbet  unb  jugleid 
bewirft  werben,  baß  bie  oltge  ©ubfianj,  welche  ir 
ber  SBdrme  flüfftger  wirb,  in  baS  Snnere  ber  vegeta; 
bilifc^en  gafer  bringt. 

2)a3  Mali,  bieguft  unb  bie  geudbtigfett  dnbem 
ba§  Dlwenol  in  eine  befonbere  ©ubfianj  um,  wetd&e 
bann  ein  wefentlid)er  SBefhnbtbeil  be£  £urfifd)rotl)e£ 
wirb.  £)iefe  ©ttbftanj  ift  gegen  SacfmuS  neutral, 
außerbem  entfielt  aber  au$  Delfdure  unb  SWarg^ 
vinfdure. 


899 


|     £)a§  ©egraiffiren  befielt  barin,   baß  man 
e  geölte  S3aumroolle  burd)  eine  alfalifcfce  Sauge 
immt,  fte  bann  abtropfen  laßt,  auSroinbet  unb  trorf- 
et.    25er  3rve<$  berfelben  ift  offenbar,  au§  ben  groß* 
in  unb  Offensen  ßroifcfyenrdumen  ber  ^Baumwolle 
*3  Del  roeg$ufd£)affen,  roeld)e3  über  ba3  jur  inneren 
rdnfung  notbige  üorbanben  ijl. 
[     £>a3  ©alltren  unb  Alaunen,    £)urd)  ba3 
ilaUiren  nimmt  bie  SSaumwolIe  ©erbejloff  au£  bem 
laüdpfek  ober  ©umadjabfube  auf,  unb  wirb  fte  nach* 
n  mit  2tlaun  befyanbelt,  fo  färbt  fte  fid)  im  Ärapp 
ober  rotb,  alö  obne  ©allirung.   Sn  Solge  ber  ©al* 
rung  wirb  ndmltd)  mebr  üon  bem  2ttaim  unb  bem 
larbeftoffe  be3  ÄrappS  auf  ber  SSaumwoüe  befefligt. 
i     25a3  ©alliren  ijl  übrigens  feine  unumgänglich 
i5tf)ige  Operation,  aber  febr  jtDecfmdßig,   um  bie 
,  nnabme  ber  2ttaunbei£e  an  folgen  ©teilen,  bie  noch 
waS  fettig  geblieben  ftnb,  ju  erleichtern* 

SDie  geölte  33aunw>olfe  beftfct  übrigens,  nach 
:'beüreul,  außer  £)el  auch  2tlfali,  \t>eld)e3  2(laun  jer* 
:fct  ober  baju  beitragt,  eine  gerbfauve  Sfyonerbe 
Elben«  Snbem  bie  alaunte  ffiaumroolle  burd)  ein 
•reibebab  pafftrt  wirb,  erfolgt  obne  Sroeifel  ebenfalls 
ine  3crfe^ung  beS  2tlaune3. 
i  S3eim  Farben  in  Ärapp  üerbinbet  ftd)  ber 
Dtfce  garbejloff  unb  auch  ein  2f)eil  uom  gelben  mit 
etter  ©ubflanj  unb  gerbfaurer  Sbonerbe; 
udb  enthält  bie  gefärbte  SBaare,  nach  @f)eoreul,  mar* 
arinfauren  Statt. 

©ebr  häufig  nimmt  man  jum  Farben  ber  geol* 
m  unb  gallirten  SBaare  in  Ärapp  aud)  Dcbfenblut, 
)eld£)e3  eine  $roße  SQfenge  (Siroeiß  enthalt.  ßegtereS 
)irft  wahrscheinlich  auf  bie  2(rt,  baß  e§  ftcb  mit 
en  abjlringirenben  ©ubffanjen  in  bem  3Waa§,  als 
'e  fich  t>om  ©toffe  losreißen,  üerbinbet,  fte  baburch 
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tmauf(6§licf>  mad)t  unb  fte  alfö  t>erf)inbert  abjieften 
auf  bte  fcf)on  gefärbten  Sbeife  ju  wtrfen. 

2Uut)iten  unb  Sfofireiu  S3ei  bem  2ft)wire 
verweilt  bie  Baumwolle  in  einem  foc^enben  alhi\ 
fcben  ©rtfenrDaffer,  unb  e§  muß  tf>v  alle  ©cbwefe 
fdure,  bie  ftcf>  allenfalls  nod)  ttorftnbet,  entjoge; 
werben,  unb  u>af)rfcf)einlid)  wirb  aud)  baS  auf  bet 1 
©toff  befejltgte  ©etb  ber  ©alldpfel  ober  be§  ©u 
mad)3  nebft  ben  bem  Süvfifdbrotb  frembartigen  fette 
©ubftanjen  größtenteils  aufgelojh 

2Ba6  beim  Siofiren  gefd)iel)t,  wo  bte  S3awti 
wolle  mit  fod^enbtnt  SBaffer  befyanbelt  wirb,  worr 
©eife,  faljfaureS  3mnon;bul  unb  ©alpeterfdure  enl 
balten  ift,  laßt  ftdb  nic&t  gut  fagem    ©jettreul  unter 
fucßte ein fol^eö 9? oft  rbab:  e3  beftanb  auS  einer  §luj 
ftgfeit  unb  einer  feften,  weißen,  in  berfelben  gleidjfotl 
mig  fcfywebenben  ©ubflanj*   25te  glüfjtgFeit  war  blo 
SBajfer,  wefcbeS  faljfauveS  unb  fel)r  wenig  foblenfattrel 
Patron  aufgelojl  entbleit.  2)ie  in  ber  glüfftgfeit  fd)we| 
benbe  ©ubftanj  beffanb  auS  olfaurem  unb  margarin 
faurem  Smnojcpb  unb  faurcm  olfauven,  nebjt  faurer 
margarinfauren  üftatrom 

9la$  Benneef,   ber  ben  fdrbenben  ©toff  be 
ÄrappS  für  eine  ©dure  l)d(t,  bie  er  Ärappfdure  nenni 
iji  bie  £l)eorie  beS  ÄrappfdrbenS  folgenbe:  juerjiwtrl 
ber  weißen  33aumwolle  olfaureS  Äalt  mitgeteilt,  ban:| 
biefeS  in  olfaurc  Sbonerbe  üerwanbelt,   biefe  j  1 
!rappfaurer  Sbonerbe  gemacht,  unb  enblidj  baS  t>oil 
bem  Ärapp  f)erfommenbe  (Sifenojcpb  burdj  fefyr  w  \ 
bünnte  ©alpeterfdure  moglicfyji  entfernt,  fo  baß  bi 
tttti  ber  Baumwolle  tterbunbene  garbe  al§  frappfaur 
Sfjonerbe    mit   etwas    wenigen   anl;dngenben  61 
fauren,  galluSfauren  unb  gerbfauven  ©al$en  anju  i 
fel)en  ift* 
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iSürfifc&rotb  au8   fRot^olj  (Sapanbolj) 
ia$  ©Araber  für  25  $)funb  ^Baumwollen* 
garn  ober  3eug. 

£)a§  nad)  btefem  fSerfa^rert  gefärbte  8?oth  gibt 
m  ©cfyonbeit  ber  unter  bem  Flamen  £ürfifcf)roth  be- 
kannten §arbe  nichts  nach*     2)te   hierzu  nötige 
Jinnlofung  vx>trb  auf  folgenbe  2Crt  bereitet 

Sttan  füüt  5  9>funb  ©aljfäurc  unb  1  9)funb 
f  Sd^etbcwajTer  in  einen  glafuvten  ©temtopf  unb  fegt 
Riefet  glüfffgfeit  nadf)  unb  nadf)  hinju  1  ?)fb.  geraS* 
IpelteS  3inn*  9?ad)  Jfoflöfung  beS  3mnS  flärt  mari 
tiefe  2(ufl6fung  *>om  S3obenfa&  ab  unb  bewahrt  ftc 
lum  ©ebrauch  auf. 

Sflan  füllt  nun  ein  ©efacß  mit  reinem  falten 
^Baffer  unb  fefct  biefem  fo  t>iel3innauflofung  ju,  baß 
lie  Slüffigfeit  1°  S5eaume  tfarf  ijh  Sn  tiefe  gluf* 
Kgfeit  bringt  man  bie  Dörfer  im  <5cf)macfbabe  behan* 
■leiten  ©arne  ober  3euge  unb  laßt  ftc  ■£  ©tunbe  ba* 
i  in  herumarbeiten,  worauf  man  ftc  herausnimmt,  ab* 
r,oinbet  unb  folgenbevmaafen  alaunt: 

Sn  ein  holjerneS  ©efdß  gibt  man  reincS  SEöaffer, 
lern  man  4  *Pfb.  in  SBaffer  geloflen  eifen freien 
jj'tlaun  jugefefet  hat,  bringt  in  biefe  glüfftgfett  bic 
| mit  3innauftofung  gebeizte  SBoHe  unb  laßt  ftc  12 
>  Stunben  barin  liegen,  worauf  fte  herausgenommen, 
;  .bgewunben  unb  gefpült  wirb. 
I     3um  SJotbfdrben  fdhreitet  man  nun  folgen- 
wmaafen :  man  gibt  in  ein  tyoljerneä  ©efdß  retneS 
I  !alteS  ober  lauwarmes  SBaffer  unb  fe&t  ihm  bie  2fb* 
«  !od)ung  son  2  *Pfb*  SJot^oIj  (Sapantyolj)  l;tnjir, 
ningt  bie  gebeizten  3euge  hinein  unb  laßt  fte  j 
Stunbe  barin  herumarbeiten,  xvonaä)  bie  3euge  ben 
iott)igen  rotten  ©runb  erhalten  haben;  fte  werben 
>ann  herausgenommen  unb  abgewunben« 
®d&auplafc  6,  S3b.  4»  VW  26 
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SRan  fußt  nun  ein  ©efdg  mit  reinem  falten 
Söaffer,  fefct  bemfelben  bie  2Cbfo*ung  t>on  12  $)fb. 
9Jotl)l)olj  unb  10  Sott)  pufoeriftrten  unb  in  2Baff:r 
abgefegten  ©aüdpfeln  binju.  Sn  biefe  SJotbboIjj 
flotte  bringt  man  bie  nad)  25orfd)rift  üorgefdrbten 
3euge,  laßt  fie  A  ©.unbe  lang  gut  barin  foerumarbet* 
ten  unb  nod)  einige  ©timben  lang  barin  liegen, 
worauf  fie  herausgenommen  ,  gut  abgewunben  i;nb, 
ol;ne  fie  ju  fpüten,  getroefnet  werben. 

2>ie  lefcte  jum  2hiefdtben  angewanbte  3?otf)l;oI^ 
flotte  muß  man  aufbewahren,  ba  fte  wieberum  jum 
Süorfdrben  angewenbet  werben  fann. 

Tfußer  ber  gewöhnlichen  bodjrotben  ©tufe  pflegt 
man  ba3  2£bvianopclrott)  nod)  in  brei  anbern  ©cbafc  \ 
tirungen  barjufteden;  man  färbt  baS  ©am  au<$  in*{, 
bifdjrotfy,  firfdjrotl)  unb  rofenrotfy. 

§.  3. 

garbung  De§  Snbifdjrottyen  auf  SSaunncoHe, 

2>iefe  gavbe  tji  bunfel  braunrot!),  ber  $axbe  bei 
oflinbifd&en  baumwollenen  Beuge  d^nltd^  /  üon  wel= 
d)er  fie  ben  tarnen  bat.  33ei  Ü;rer  gdrbung  üerfdl)rl 
man  auf  folgenbe  Sßetfe. 

1)  Sftan  gibt  bem  ©arne  bie  2fnjaf)l  ber  SSor^ 
berettungen  unb  Seiten,  bie  in  bem  grauen  ©ang* 
nach  ber  Steif)*  angegeben  finb,  unb  frappt  e§. 

2)  Sftad>bem  man  e8  gefpült  unb  getroefnet  bat! 
gibt  man  Ü)m  bei  einer  Temperatur  ton  15  bis  18] 
©raben  Steaumur  eine  S3ei£e  Don  effigfaurer  £l)otu 
erbe,  bie  6  ©rabe  be3  33eaumef$en  ÄrdometerS  jeigt. 
£)ann  troefnet  man  eS  unb  fpült  e3  nad^f)ei\ 

3)  hierauf  bcl;anbelt  man  eS  in  einem  SBobt  \ 
ton  £luercitron. 

4)  Sji  getroefnet  unb  gut  gefpült,  fo  fc&cnt] 
man  e§  in  bem  Seifen-  unb  ©obababe. 
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§•  4. 

gatbung  fceö  &itfc$rottyen  unb  be8  9fcofcnrot*jeit  auf 
^Baumwolle« 

SD?an  erhalt  btefe  gfarben  mit  aller  ©i<$eifyeit, 
penn  man  folgenbeS  33erfat)ren  beobachtet : 
Xuafocften; 
9ttitfbab. 

SDrei  jlarfe  SDelbei&en,  jebe  mit  6  bi3  8  $fun* 
>en  Del. 

@ine  fd)wad)e  Delbetfe*  t>on  2°  33eaume. 

Sorgfältiges  Segraifftren. 

©alitrung  mit  ber  2Cuefod)ung  Don  5  ^Pfunben 
Gallapfel,  bie  mit  bem  2lufguß  pon  20  $fb.  ©u* 
aad)  üerfefet  iji. 

2flaunung  mit  36  Spfb.  reinem  #(aun. 

Sorgfältige  Reinigung  Pom  überfd)üfftgen,  nut 
ledjanifd)  an  bem  ©toffe  baftenben  2ttaun. 

Ärappen  mit  1  ober  f)6d)jlen3  lj  ^funbe 
rtfcfyem  ober  fmprnaifcfyem  Ärapp  auf  1  $Pfb.  ©am. 
J?an  ?ann  allemal  2  ©ritttbeile  cpprifd)en  ober  fmpr* 
atfd)en  Ärapp  mit  i  ©rtttt&etle  ^rooencer  Ärapp 
ermifcfyen. 

©Tönung  bur<#  fünf;  ober  fecf)3|ftmbige§  Äo* 
)en  ber  SBaare  in  einer  ©obalauge  oon  1^  ©rab, 
)?an  lagt  bie  SBaare  in  bem  Äeffel  erfalten  unb 
Mit  fie  bann.  ©etyr  leicht  unb  gut  erreicht  man 
inen  3wecf,  wenn  man  bie  SBaare  im  Äalten  mit 
lau  de  Javelle  ober  einer  ßblorfalfauflofung  pon 
©rab  be3  Aräometers  einige  ©tunben  befoanbelt. 

JRoftren,  weld)e£  ber  gavbe  ibren  bejttmmfen 
5ef)em  gibt.  9J?an  fod)t  erfl  ba3  ©am  in  50  6i* 
lern  SBaffer,  worin  man  t|  spfunb  ßinnfalj  auf* 
eloji,  unb  worin  man  l£  $)funb  ©cf)wefelfdure  Port 
0  ©raben  gemtfc&t  bat,  eine  tyalbt  ©tunbe.  £ernad) 
?ült  man  c§  forgfältig  unb  foc^t  e§  wieber  in  einer 

26  * 
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2foflofung  bon  15  bis  16  spfunben  weige*  Seife  brei 
SSierteljiunben  lang» 

Um  SJofenroty  JU  erhalten,  berfldrft  man  baS 
<2d)6nungSbab  ein  wenig  unb  wenbet  beim  ^öftren 
etroa§  mel)r  ©dwefelfäure  unb  ju  bem  ©eifenbabö 
ctwaS  mebr  ©eife  cm. 

Sie  Sauge  wm  Sattelle  ober  liquibeS  chlorig* 
faureS  Stall  rft  l)ier  ebenfalls  mit  SSort&eit  ju  ge* 
braud&en. 

SÖ?an  fann  auef)  jum  3?ofenrotb  bie  SDelbdber 
unb  bie  S3ei§en  unb  nad)  SBev&altnifj  au<#  baS  Ärapp*- 
bab  fcbwdcber  bereiten. 

ein  wenig  @rfaf)rung  wirb  alle  ©d&wterigfei* 
ten  l;eben. 

Um  ^Baumwolle  mit  2(nwenbung  t> 0 n I 
SDelbeifcen  rofenrotb  ju  färben,  t>erfd^rt  man! 
aud)  folgenbermaafen:  man  gtbtibr  4  —  5  £)elbei£en, 
wie  fie  weiter  ttorn  für  baS  Sürfifcbrotb  befd)rieben 
it)orben  ßnb.     Sie  ©tudfe  werben  aber  bann  nic&l 
auf  ber  ©runbirmafd)tne  mit  efftgfaurer  Styonevbc 
grunbirt,  fonbern  burd)  lauwarme  efftgfaure  S&onerbe 
Don  2°  bis  3°  SSeaume  fünf*  bis  fed)Smal  mit  bei 
Jpanb  burd)genommen ,  bann  auSgewunben  unb  ge^ 
troefnet.   hierauf  pafftrt  man  fie  burd)  ein  fäxoa*  \ 
d)eS  Äretbebab  unb  färbt  mit  4  Sßfb.  Ärapp  pei  1 
©tücf  t)on  32  franj.  @Uen  Sange  unb  f  SBreite, 
Sie  gefärbten  ©tücfe  werben  bann  eben  fo  amüirf 
imb  rofirt,  wie  bie  türfifc^rotfjen,  iebo$  nur  mit  bei 
$dlfte  ber  Materialien. 

Um  ^Baumwolle  ofjne  2Cnwenbung  t>on 
£)elbet£en  rofenrotb  ju  färben,  grunbirt  man 
bie  ©tücfe  t>on  ber  eben  angegebenen  Sange  unb 
SBreite  auf  ber  9)?afd)ine  mit  efftgfaurer  £f;onerbe 
t>on  5°  S5eaume  unb  troefnet  fte;  bann  pafftrt  man 
fte  bei  48°  9i.  bur$  ein  auS  treibe  unb  Äityfotl; 
bejtefyenbeS  Sab,  walft  fte  unb  winbet  fte  au& 
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i£>terauf  färbt  man  fte  auf  awetmat;  ba§  erjle  9Äal 
nimmt  man  1\  $Pfb.  Ärapp  auf  baS  ©tücf  unb 
trefft  bie  |)i^e  beS  SBabeS  bloS  auf  36°  91.;  baS 
Pleite  SÄal  nimmt  man  3  $Pfunb  Ärapp  auf  ba§ 
;©tüd!  unb  jieigert  bte  |>t£e  auf  60°  9t* 

$dtte  man  j.  S3.  6  ©tücf  in  2£vbett  genommen, 
•  o  werben  btefelben  nun  auf  folgende  2trt  ammxt : 
=  nan  bringt  in  ben  Äeffel  4  $>fb.  aufgelojle  ©eife 
.mb  2  $Pfb.  üon  ber  falpeterfaljfauren  Sinnauflofung. 
iDie  Temperatur  btefeg  33abe3  barf  nic£)t  über  48° 
K#  fteigen;  bie  ©tücfe  werben  barin  J  ©tunbe  lang 
*d)neU  fyerumgefyafpett,  bann  herausgenommen  unb 
gereinigt,  hierauf  lagt  man  ben  Äejfel  auslaufen, 
füllt  tfjn  wieber  mit  SBaffer,  bringt  auf  bie  6  ©tücf'e 
'4  $Pfb.  aufgelöfte  ©eife  l)inein,  fjafpelt  bie  ©tütfe 
eine  ©tunbe  lang  bavin  l)erum,  tnbem  man  bte  £ems 
peratur  ntc^t  über  50°  9i.  fteigen  laßt,  wdfcf)t  bte 
©tücfe  bann  auS  unb  trocfnet  fte. 

(Sin  fyeüeS  Genttfolienrotl)  erhalt  man,  wenn 
>ba§  burd)  alfalifd);  ölige  S3ei£en  vorbereitete  ©am 
iaac^  bem  ©egratfftren  ot)ne  ©allirung  unb  2ttaunung 
mit  Ärapp  gefärbt,  gefront  unb  roftrt  wirb,  £)unf* 
[er  wirb  baS  SRofenrotl) ,  wenn  man  ba3  ©arn  na<# 
Dem  SDegraifftren  in  ein  fo  fcf)wad)e3  2ttaunbab  bringt, 
oaß  auf  baS  ^Pfunb  ©arn  ober  3eug  \t  ^oc^fien^ 
1  2otl)  Ulaun  fommt,  e$  bann  unmittelbar  fpült,  in 
Srapp  färbt,  f$6nt  unb  roftrt.  3ur  fyöljeren  33ele* 
bung  tjt  ein  Gtylorfalfbab  ju  empfehlen.  2tud)  bie 
logenannte  #erbjirotl)e  gibt  in  bem  SSert)dltnif3  t>on 
5  Steilen  9votf)e,  10  Steilen  S3aumwoIlen|ioff  unb 
15  Steilen  Äteie  unb  bie  fogenannte  Äetmrötl)e  in 
Denfelbe»  23er£dltniffen  ein  vecfyt  l;übfd)e§  Siofa. 
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3n> et t er  Ättffel, 

ffion  ber  ©odjenitte  itnb  fcen  garben,  rceldje  fle  in  ber 
garbefmtft  liefert* 

SDte  ßo^enille  ift  ein  f leinet  Snfeft,  ba3  auf 
t>erf$iet>enen  ßactuöarten  in  2(mertfa,  namentlich  in 
ben  $)i'Otnnjen  ZlazMa,  Qduaafya,  ©uatemala  unb 
•jponburaS  lebt.  3n  ©uropa  ijl  biefelbe  bereite  feit 
1523,  alfo  5  Satyr  nad)  ber  (Eroberung  Sföe^icoS  alö 
garbejtoff  befannt.  S3t6  jum  3af)r  1725  tytelt  man 
ben  Sarbeftoff  für  ©amen.  35ie  $)flanje,  auf  ber 
bae>  Sbier  lebt  (Cactus  coccinellifer  ober  opun- 
tia  coccinellifera),  wirb  t>on  ben  ©ingeborenen  9lo* 
pal  genannt,  unb  obgleich  fie  eigentlich  wilb  wddbjt, 
S3el)uf$  ber  Äultur  ber  6od)enille,  in  Plantagen  ge* 
gogen.  Sn  ber  wärmjien  SabreSjeit  hält  fiety  bie  ßo* 
c^enille  im  freien ,  unb  trenn  bie  S?egenjett  fommt, 
tragen  bie  ©tngebornen  bie  abgebrochenen  Steige, 
welche  ftcb  lange  frifch  erhalten,  in  ibre  Kütten.  2Bdf)3 
renb  ber  Siegenjett  wachfen  bie  Spiere  heran  unb  ge- 
baren. 3Me3  geflieht  fo  fcbnetl,  bag  in  ber  warmen 
SatyreSjett  oft  3  bis  5  (Srnten  jtattftnben.  Zm  lieb* 
jien  nimmt  man  bie  2Beibd)en  mit  ihren  Sungen, 
weil  biefe  ben  meiften  Sarbefioff  haben.  83on  einem 
borgen  8anbe§  fott  man  an  200  $)fb.  ßoehentüe  er* 
halten.  3u  einer  Unje  geboren  etwa  4080  getroefnete 
ßochenillen.  9Kan  unterfcbeibet.bie  Soctyeniße  im  £an* 
bei  auf  jweifac^e  2(rt:  erfftid)  ihrer  9iatur  nach  a)bie 
größere  ©orte,  jabme  ßocbenttle  (Cochenille  Me- 
stequeober  Mestica},  aud)  Granafina  genannt,  au§ 
ben  Plantagen  ju  SEttefieque  in  ber  5)rox>inj  £onbu* 
ra3  unb  b)  bie  orbindre  ober  wtlbe  ßocbenille, 
(Cochenille  sylvestre,  Grana  sylvestra  ober  Ca- 
pesiana),  wirb  Don  wilb  wachfenben  ^flanjen  gefam* 
melt.   äweitenö  untevf^eibet  man  bie  <5o<#enitle  nach 


407 


bem  burcb  ibre  S3ef)anblung  entjtanbenen  2tnfcl)en: 
1)  2)ie  Renegrida,  biejenige  ©orte,  welche  man 
bind)  Sobten  t>er  Snfeften  in  heißem  SBafier  erhalt. 
,  ©te  bat  burd)  bae>  Sßaffer  tt)ven  weißen  Anflug  t>ers 
loren.  2)  Jaspeada,  biefe  ©orte  wirb  burd)  Sob* 
ten  ber  Snfeften  in  einem  Reißen  -Dfen  erhalten;  fie 
pe{i$t  nod)  ben  fettigen  ?)uber  unb  erfd)eint  marmo* 
rirf.  3)  Negra  erl)d(t  man  burd)  Srocfnen  ber  3n* 
fetten  auf  beiden  platten,  wotuvd)  fte  fd)warj  wer* 
ben.  4)  Grauilla  ijt  eine  gemifd)te  ©orte,  bie  au$ 
großen  unb  Keinen  2t)ier<$en  befielt,  oft  aud)  nur 
bie  geftebien  Abgänge  enthalt.  Sm  beutfdjen  $anbel 
:unterfcbeibet  man  fd)warje  unb  ftlbergraue,  geftebte 
unb  ungeftebte  ßocbenille  unb  ßocbenillenjiaub. 

9)?an  fammelt  in  einer  gewij|en  |j$afyve8jrit  ba3 
'Snfcft  Don  bem  ©trauere,  auf  welchem  ee>  lebt,  tob* 
»tet  es>  in  beigem  SBaffev,  troefnet  e£  an  ber  ©onne 
•unb  rüttelt  ee  buvcb  ein  ©icb,  um  bie  wolligen  glof* 
:Een  bauen  abjufonfcern. 

£)ie  6od)enitle,  bie  feine  fowobl,  als  bie  wilbe, 
1  £> a t  bie  ©ejlalt  fleiner  unregelmäßiger  Somer,  welche 
:au£  bem  Äorper  be3  SnfeftS  befielen ,  woran  man, 
genau  betrachtet,  noch  bie  guße  erfennt.  SDie  Äor* 
per  ber  feinen  I;aben  eine  fdjiefergraue,  rotblid)  gc* 
mifd)tegarbe,  finb  mit  einem  weißen  ©taube  bebeeft 
unb  haben  einen  feibenartigen  ©lanj.  Sie  Äorner 
ber  wilben  finb  t>tel  Heiner  unb  ooll  wolliger  geDern, 
welche  ihr  ©ewiebt  uermebren  unb  einen  ST^ett  ber 
järbenben  ©ubftanj  t>erfd)lutfen. 

9ßan  bat  fid)  bei  ber  fäuflid&en  Gocbenifle  üor 
mancherlei  galfdbungen  ju  böten.  2Btr  wollen  bte 
bauptfdchlicbjicn  hier  angeben  unb  jugleid)  bie  Äenn- 
jeic^en,  woburd)  man  ftd)  t>on  ber  gälfdbung  über; 
jeugen  fann. 

Sie  9Be|ieqi:e*Gocbenilfe  wirb  oft  mit  ber  wil- 
ben <5od)eniüe  £>erfatfd)t,    waö  man  leicht  burcb  ben 
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#nblicf  entbeeft,  inbem  ledere  fehlerer,  nicht  fo  platt 
unb  runber,  als  bie  wahre  ßochenille  ijl.  2fuch  ifi 
fte  im  ©efüt)le  ^drtev,  wobei  fte  ftch  bennoef)  leidet  in 
ein  helles,  fchmu^ig  .  rot^eS  ^)ulüet  jerbrüefen  lagt* 
3cvfaut  färbt  fte  ben  ©peilet  nur  wenig,  ift  ge* 
fdjmacfloö,  riecht,  auf  gluf)enbe  Noblen  gejtreut, 
fchwach  wie  gebranntes  SD?et>t  unb  laßt  nach  bem  S3er* 
brennen  eine  weiße  @rbe  jurücf.  (Sine  SSerfe^ung 
mit  bräunlicher  6otf)enille  (eine  SD?tttelforte  jwifd^en 
ber  SBalbcochenille  unb  ber  SDZefteque)  entbeeft  man 
burd?  baS  2tuge,  eben  fo,  wenn  ein  3ufa£  von  Ncg- 
rilla  ober  fcfywarjer  ßochenille  ftattgefunben  \)at  S3e- 
fmbet  ftd)  baiuirirte  ßocbenille  barunter,  fo  jeigt  fid) 
biefelbe  angefeuchtet,  wdfyrenb  bie  marinirte  ber  jafpir* 
ten  ober  SOiejleque  im  äußern  2(nfchein  gleich  fommt. 
2)ie  §alfd)ung  bei  ber  lederen  ijl  buref)  ßinpubem 
mit  t>enetianifd)em  Salf  oerjfecft,  welker  baS  2(ugc 
nur  ju  leidet  tdufebt,  aber  auf  c*)emifdE)em  SBege  balb  j 
entbcdP t  wirb.  @ben  fo  bient  auch  bie  polnifcbe  603 
chenide  (Coccus  polouica),  welche  auf  bem  Poly- 
goimm  minus  in  ber  Ufrdne,  ju  @nbe  Suli  geem* 
tet  wirb  unb  beren  man  ftch  in  jenen  ©egenben  mit 
etwas  lllaun  üerfe^t  511m  Serben  ber  ©toffe,  bev 
gtngerndgel,  jum  ©chmtnfen  ?c.  bebient,  als  $äU 
fchung  ber  achten  ßoehenilfe,  wirb  aber  burch  23er« 
fud)e,  ba  fte  nur  halb  fo  fielen  $arbeftoff  enthalt,  | 
leicht  evfannt.  35  ie  gdlfchungen  mit  ©taub  von  ber  ! 
SBeffcque,  mit  SRooä#  Kopalbldttcrn  2c.  lehrt  ebenfalls 
ber  2(uqenfchein  fennen. 

Sic  Sfteffcquc: (Cochenille  tyat  man  in  ihre  S3e* 
fianbtheile  ^erlegt  unb  gefunben,  baß  fte  aus?  einem 
eigenen  rotten  garbejtoff,  6a rm inj! off  genannt, 
ougerbem  au§  Goccin,  Saig*  unb  ©elfloff, 
Gocctnfäure  tmb  mehrern  ©aljen  beffebt. 

£>er  Sarminjloff,  entbeeft  t>on  pelletier  unb 
Sawntou,  \)at  eine  fc^r  gldnjenbe,  purpurrot^  gavbc 
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tnb  ein  2fu§fe$en  tote  frt)ftallifdf)e  itörner;  et  t>erdn* 
)ert  ft<#  ntd^t  an  t>er  8uft  unb  jte^t  bie  geud)tigfeit 
iid)t  bemerkbar  an«  ©er  SBirfung  ber  SBdrme  au3* 
jefefct,  fd&miljt  er  bei  40  ©raben  Sleaumur;  jldrfer 
:rt)i&t,  blaset  er  ftcJ)  auf  unb  jerfegt  fid),  wie  t>tc 
Mgetabtltfd&en  ©ubjlanjen,  ofyne  (Sntwicfelung  uon 
Kirnnomaf. 

©er  ßarminjloff  tß  febr  auftööltd)  in  2Baffer, 
Die  2(uf(6fung  wirb  buref)  2(bbunften  einem  ©prup 
äl;nlid)  unb  lagt  ftd&  ntc^t  fryjiaHtftren. 

3E)ie  Sarbe  ber  wdfferigen  2(uflöfung  be3  Gar* 
minjioffeS  tjl  ein  fd)one3  9?otb ,  ba£  ein  wenig  in 
Da6  ßarmoifm  fptelt  ©er  2CIPot;ol  l6jl  ben  ßarmin» 
floff  in  befto  größerer  Quantität  auf,  je  weniger  er 
rectifteirt  iji  3n  2letber,  fluchtigen  unb  fetten  Delen 
t|i  er  unlöSlicfc.  2)ie  fd)wad)en  ©duren  löfen  ifynauf; 
aber  lebigltcfc  oermöge  beSSBafferS,  ba£  fte  enthalten. 
Äeine  ©dure,  bie  rein  tfi,  f erlagt  if)n  au3  fetner  Xtifj 
lofung  in  SBaffer  nteber,  wenn  er  niebt  mit  bem  in 
ber  6od)enille  enthaltenen  tt;ierifcf)en  (Stoffe  &ermtf#t 
tjl.  ©eine  rotf)e  garbe  aber  üerdnbem  bie  ©duren, 
erft  in  blaffeS  ßarmoifm,  ^ernadö  in  lebhaft Siotl), 
bann  in  ©elbltcfyrotb  unb  enblicl)  in  ©clb.  ©inb  fte 
aber  ntc&t  fo  concentrtrt,  fo  tteranbem  fte  ben  garbc* 
ftoff  in  feiner  3ufammenfe£ung  nid;L  Senn,  wenn 
man  ben  Sarminjioff  fättigt,  oI;ne  ben  ^)unft  ber 
©dttigung  ju  überfc&retten,  fo  pellt  man  bie  ur* 
fpvönglic&e  garbe  wieber  ber. 

2)ie  concentrtrte  ©cfywefelfdure  fcJ)wdrjt  unb  jer* 
ftort  b?n  (Sarminjloff;  aud)  bie  concentrtrte  Salpeter* 
fdure  jerjtort  il)n  fel;r  fcfmetL  £>a£  6l;lor  färbt  ibn 
gelb  unb  jcvjlort  tt;n  pl6£ltd£),  unb  wenn  er  feinen 
tbterifdjen  ©toff  enthalt,  fo  bringt  c§  in  feiner  Äufs 
lofung  feinen  9Weberfc&lag  l;eit>or*  Q$  tjl  bal;er  ein 
SRtttel,  bie  ©egenwart  biefcS  ©toffes  in  einer  Äuflö* 
fung  ju  etfetmen. 
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2Benn  man  in  eine  2fuf(6fung  bcS  Sarminjioffei 
ein  Mali  fluttet,  fo  wirb  it)re  garbc  in  cm  carmoi 
ftnfarbigeS  SSiolet  üerwanbelt.    ©dtttgt  man  fogleidP 
hat  Wali,  fo  wirb  t>te  garbe  wieber  ^ergefleüt  unlj' 
bie  fdrbenbe  ©ubjianj  erfcfyeint  wieber  ol;ne  SSerdn  P 
berung  in  tbren  vorigen  (Sigenfc&aften.  Snbeffer! 
fc^etnt  ber  Sarminfioff  bocf)  einige  gjerdnberung  erj 
litten  su  fyaben.    35enn,   wenn  man  il;n  mit  ^ub:  11 
flanjen  in  S3erüf)rung  bringt,    welche  2Birfung  au!f 
tbn  baben,  fo  ift  ber  Erfolg  in  etwaS  oon  bem  oer:  ( 
Rieben,  welker  ftcf)  jeigte,  ef)e  er  bie  SBirfung  beer 
2Üfali'S  erfahren  batte,   SBenn  man  bie  SBirfung  bee: 
2TlfaIi'§  auf  ben  Savminjloff  verlängert,  anftatt 
berfelben  fogletd)  ju  entheben,  ober  bind)  @rl)6l)img 
ber  Temperatur  fte  öerjiärft,    fo  wirb  bie  wolete 
garbe  wieber  xoti) ,   bann  gelb,  unb  ber  garbejiofi 
gdnjlid)  üerdnbert. 

SBenn  man  frifd)  niebergefd)(agene  Sfjonerbe  in 
eine  wdfferige  Äuflofung  be£  Sarminflop  fluttet, 
fo  wirb  ber  lefctere  fogletd)  von  berfelben  angezogen, 
ba§  SBaffer  entfärbt  fid),  unb  man  erhalt,  wenn  bie 
SDJifd)ung  im  Äalten  gefd)iel)t,  einen  febönen  rotten 
Sacf.  SBenn  man  aber  bie  glüfftgfeit,  worin  ber 
Sacf  fid)  bilbet,  erl)i£t,  fo  gel)t  bie  garbe  in£  Sar* 
moifm  über  unb  wirb,  fo  wie  bie  Temperatur  jleigt 
unb  bae>  ©ieben  fortwährt,  immer  mefyr  molet. 

©er  größte  Sfyeil  ber  ©alje  bringt  in  ber  2luf* 
lofung  beS  garbejioffeö  ber  ßoc&enille  eine  SSerdnbe* 
ber  garbe  J^erüor,  aber  nur  wenige,  wenn  fte  ooll* 
fommen  rein  ijt,  einen  SRieberfdblag. 

Sie  Sinnfalje  tyaben  eine  merfwurbige  SBirfung 
auf  ben  garbejiotr  ber  ßocfyenille.     £)a§  faljfaure  j 
äinnojrpbul  bewirft  in  ber  wdfferigen  Jtuflofung  ber^ 
felben  einen  jiarf  moleten  9fteberfcfylag,  welcher,  wenn 
baö  ©al$  ein  UebermaaS  an  (Saure  enthalt,  in  ba§  : 
Garmoiftwotye  fpielt.     2)aö  faljfaure  äinnorpb  be;  \ 
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oivft  barin  feinen  9Weberfd)(ag,  jiefyt  aber  bie  garbe 
n  ba§  ©cbarlad)rotbe.  ©e£t  man  no<$  gallertartige 
:£t)onevt>e  t)inju,  fo  erhalt  man  einen  9?ieberfd)lag 
:>on  einer  fronen  rotten  garbe,  welche  burd)  ba3 
lochen  nicfyt  in  ßarmoiftn  uerwanbelt  wirb. 

S5ie  alfalifcfyen  ©alje  üeranbern  bie  garbe  beä 
Jaibejlojfeö  in  SSiolet,  unb  bie  erbigen  unb  metallu 
d)en  in  @armoiftn.  £)te  le^tere  SBirfung  bringen 
iiud)  bie  Sfyonerbefulje,  felbfl  wenn  fte  wenig  ©dure 
,'nt^alten,  twrnebmlid)  burd)  £tlfe  ber  SBdrme  l)er< 
>>or.  3Dte  al?alifd)en  ©alje  mit  Ueberfd)uß  Dort 
©dure,  $.  S3.  baS  faure  weinjleinfaure  Äali,  jiefyeu 
ne  garbe  in  ba§  ©<$arlad)rotbe. 

£>ie  angegebenen  23erl;dltnifje  be§  rotten  $>ig* 
-nenteS  ftnb  für  bie  ?>rart3  &6d)ji  wichtig;  eS  muß 
:ebod)  nod)  bemerft  werben,  baß  ber  reine  garbefloff 
)er  4od)eniüe  jum  gdrben  unb  jur  25arjMtmg  ber 
iaefe  nid)t  angewendet  wirb,  fonbern  baß  man  fid) 
.ftierju  eines  wdfferigen  £)ecoctee>  ber  ßocbentlle  be* 
)ient.  £)iefe§  enthalt  außer  bem  Sarbejloff  eine  tt>te^ 
rifd)e  SDiaterie,  weld)e  burd)  ©duren  gefallt  wirb  unb 
mit  bem  §avbeftoff  niebeifdllt ,  wdfyrenb  ber  reine 
Sarbeftoff  burd)  ©duren  nid)t  gefallt  wirb,  ©er 
garbeftoff  nimmt  aber  gerade  in  SBerbinbung  mit  bie* 
fer  tt)ierifd)en  9Ratcrte  fernere  Nuancen  an,  al§  bie 
ftnb,  welche  tym  für  ftd)  jufommcn. 

SMe  £batfad)en ,  welche  wir  angegeben  baben, 
werben  binretd)enb  fcpn,  ba3  üorauS  ju  fcfyen  unb 
ju  erklären,  wa£  bei  ber  Färbung  be3  ©d)arlad)3 
unb  b?S  ßarmotftn  auf  SBoÜe  Borgest. 

Sie  erftere  biefer  garben  erhalt  man  burd)  ein 
S3ab  Don  ßocfcentlle,  bem  man  in  bejlimmten  Cuan* 
titdten  faureS  weinjleinfaure3  Äalt  (2Beinfteinral;m 
ober  fduflid^en  gereinigten  SBeinjtein)  unb  faljfaurcS 
äinnorpb  jufefet. 
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£)a§  fcmve  roeinjteinfaure  Bali  rottet /  vermag* 
feines  Ueberfc^uffcS  an  Säure,  bie  garbe  unb  fd)ldgl 
fie  fammt  bem  tbierifdjen  Stoffe  nieber.  2Cuf  bte- 
fetbe  SSBeife  wirft  baS  faljfaure  Sinn,  erjllid)  burc^ 
feinen  Ueberfd)uß  an  ©dure,  bann  burd)  baS  Sinns 
Ojcpb,  weldjea  ftd)  ebenfalls  mit  ber  färbenben  unb 
mit  ber  tl)terifdben  ©ttbftanj  nieberfdjtdgt  unb  ftd) 
auf  bem  ©tojfe  befefltgt,  mit  welchem  ftd)  ju  oer* 
btnben  e§  an  ftcfy  felbji  ein  großes  ffiejireben  l;at. 
Sßenn  man  eine  fc^öne  rotfye  garbe  erhalten  rotffl 
fo  muß  in  ber  faljfauren  ßinnauflofung,  welche  ju  bie* 
fer  gdrbung  angewenbet  wirb,  baS  Sinn  im  f)6d)]ien 
©rabe  bjrpbtrt  fei;n.  9)fan  barf  aud)  feinen  2Uaun 
babet  anwenben,  weil  biefer  bie  garbe  jeberjeit  in 
baS  ßarmoifin  jiebt,  wa§  aud)  bie  reinen  2(lfalien 
unb  bie  erbigen  ©alje  tjjun. 

SBiH  man  ßarmoiftn  färben,  fo  barf  man  alfo 
bem  6od)eni(Icbabe  nur  Ulaun  jufefeen,  ober  ben 
©d)arla<$  in  einer  2((aunauft6fung  fachen.  Sann 
muß  man  aber  bie  Quantität  beS  faljfaucett  3inne3 
verringern,  weil  biejeS  ber  SBirfung  beS  2TlaunS 
ttHberffebt 

SBtÖj  man  ba§  ©$arlad)rotf)e  in  baS  ßarmoijm 
treiben ,  fo  barf  man  ft'cf)  feiner  alfalifcfcen  ©alje 
ba^u  bebienen,  weil  bie  mit  benfelben  verbunbenen 
(Säuren  baS  entjlefyenbe  Sarmoifm  wieber  in  baS  JRot^e 
jiel;en,  woburd)  man  feine  gute  garbe  erhalt. 

SBir  wollen  nun  bie  gärbung  beS  ©d)arlad)3 
unb  beS  SarmoiftnS  mit  ber  ßocfyemlle  im  emjelnen 
S3erfal;ren  vortragen. 

§.  1* 

£)te  g&tbttiifl  beS  ©cjjarlacfjwtfiai  auf  SBoKe* 

£>ie  gärbung  auf  Sud)  befielt  in  jwet  Arbeiten, 
in  bem  Änfteben  unb  in  bem  SJötfyem 
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2£nfut>  auf  100  g)funb  2k<$. 

3it  einem  Derjinnten  Eupfemen  Äeffel  ober  in 
einem  unoer,unnten,  welcher  burcf)auä  mit  einem  ©e* 
'flehte  von  SBetben ,  ba£  man  herausnehmen  fann, 
gefüttert  ijt,  mad)t  man  eine  SJJengc  SBaffer,  welche 
17  bi6  18  9J?at  fo  viel  wiegt,  als  bie  3euge,  alfo 
17  bis  1800  spftmb,  lauwarm,  unb  fluttet  6  $fb. 
'gereinigten  SBcinjiein  hinein,  SP  ba£  S3ab  etwas 
heißer  geworben,  fo  rührt  man  e3  burd)  einanber  unb 
|  $)funb  gepulverte  ßocbcnille  baruntcr,  gießt  fogleid) 
Darnach  5  ^)funb  helle  falpeterfaljfaure  ätnnauflo* 
[fung  *) ,  bie  nach  ber  im  erffen  Steile  gegebenen 
'83otfchrift  bereitet  worben  ift,  baju,  unb  rührt  ba3 
SBab  nochmals  forgfaltig  burd)  einanber. 

©obalb  ba3  33ab  ju  foc£)en  anfangt,  winbet 
man  ba3  Such  auf  bem  $afpet  jwei  bis  brei  SO?at 
'mit  ©efd&wmbigfeit,  bewach  langfam  in  bemfelben 
'auf  unb  nieber*  Stadlern  e6  jwet  ©tunben  gefocht 
hat,  nimmt  man  e3  auS  bem  SBabe  herauf  lüftet  e3 
unb  fpült  e6  in  fließenbem  SBajJer. 

2)en  Äejjel  leert  man  au3,  um  baS  33ab  jum 
Dothen  jujurtchten. 

£>aö  Dothen  be$  <5d)arlach§. 

#at  man  ben  Äeffel  wohl  gereinigt,  fo  füllt 
man  ihn  mit  ungefähr  l)db  fo  üiel  SBajfer  an,  ald 
man  jum  3(nfteben  gebraust.  SP  ba3  33ab  bem 
Äocf)en  nahe,  fo  rührt  man  5^  $Pfunb  gepulverte  unb 


*)  (Sine  3tnnaufl6fung ,  welche  fieh  fe^r  gut  jum 
©djarlach  eignet,  tjf,  nach  fingier,  folgende :  man  fcermifdjt 
8  $)funb  SBaffer  mit  8  §)funb  ^alpeterfättre  unb  2  Spfimb 
©aljfaure,  tragt  bann  nach  unb  nach  Ii  ^fb»  granulirteS 
3tnn  in  f leinen  Portionen  ein,  inbem  man  mit  bem  ferne* 
ren  3ufa£  jebeSmal  wartet,  bia  ftd;  ba£  Eingetragene  aufs 
geloft  hat ,  unb  laßt  bann  bie  glüffigfeit  noch  24  ©tunbe» 
lang  fte^em 
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burcfjgeftebte  SocSenille  hinein  unb  mifcf)t  gut  mit 
bem  SBaffer  be3  S3abe§.  Sßenn  imm  mit  bem  9Jtt^ 
ren  aufgebort  bat,  fo  bilbet  bie  aufjieigenbe  "Socbenille 
auf  bei*  Dberfldc&e  eine  Kinbe.  SSSenn  ftd)  biefe  an 
einigen  Stetten  öffnet,  gießt  man  nacb  unb  nad)  14 
9>funb  3mnaufI6fung  in  ben  Äeffel,  fublt  ba3  Sab, 
wenn  e§  uberjteigen  will,  mit  etwas  f altem  SSaffec 
ab  unb  rül;rt  es  wobl  burd)  einanber.  hierauf  bringt 
man  ba§  Sud)  auf  ben  #afpel  unb  winbet  e3  ge*  I 
fc&winb  jnoet  bis  bret  9Bal  in'  bem  SBabe  auf  unb 
nieber.  Sann  legt  man  e3  t)tnetu ,  brücft  e$,  wenn 
es  auf  bie  £)berfldcf)e  jieigt,  mit  einem  ©tocfe  nie* 
ber  unb  fod)t  e3  eine  ©tunbe.  Sftad)  SSerlauf  ber* 
felben  nimmt  mau  eS  beraub,  fpült  e3  in  fliegen^ 
bem  SBaffer  unb  fcängt  cS  jum  Ablaufen  unb  Srccf* 
nen  auf. 

S5a§  S3erf)ältni{J  ber  Socfyenitle  unb  ber  Sinn* 
auflofung,  fowobl  ju  bem  2tnfteben,  als  jum  SWtben, 
tjl  nad)  bem  S3elteben  be§  SdrberS  t>erfd)ieben,  je  nad)* 
bem  er  eine  mebr  ober  weniger  bunfelc  ©cf)attirung 
Don  ©cfyarladjrotb  foeworingen  will.  UebrigenS  ift 
leicht  einjufeben,  baß  fowobl  bie©üte  ber  Sod&enille, 
al&  aud)  bie  ber  3innauflöfung  einen  großen  Sinfluß 
auf  bieffS  SSerbdltntß  baben  muß. 

£ermbfidbt  empfiehlt  folgenbeö  S3erfat)ren:  2Cuf 
100  $Pfunb  Sud)  fegt  man  bem  in  einem  jtnnernen 
Äeffel  bis  jum  ©ieben  erbigten  SBaffer  16^  ^Pfunb 
faljfaureS  Sinn,  6  ?)funb  SBeinjiein  unb  3  $funb 
Surcuma  ober  jiatt  biefer  6$Pfb.  Sifetfyolj  &u,  bringt 
ba£  t>orl)er  burdbnegte  Sud)  hinein  unb  laßt  e§  jwei 
©tunben  barin  fod)en ,  worauf  e§  b^uSgenommen, 
gelüftet  unb  gefpült  wirb,  ©obann  fegt  man  bem« 
felben  S3abe  5  9)fb.  ßocbenifle  $u,  laßt  ee>  eineSSier* 
teljiunbe  lang  focfyen  unb  färbt  ba3  Sud)  barin  auS. 
Sie  Sinnauflofung  bereitet  er  auf  folgenbe  2lrt: 
3  §)funb  reine  ©aljfäure  unb  16  £otb  gerafpelteä 
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nglifc$e§  Sinn  werben  in  einem  gldfemen  Äolben 
m  ©anbbabe  bis  jur  t>6ütgen  2£ufI6fung  beS  3inn8 
r$i£t.  Sie  flarc  2fufl6fung  wirb  gewogen  unb  fo 
lifl  reinem  glußwaffer  jugefeßt,  baß  baS  ©anje  4 
pfunb  betragt. 

SÖBitt  man  ber  ©d&arladtfarbe  mcbr  Seit  er  ge* 
fo  fe|t  man  bem  2fnfube  etwas  ©etbfeolj  ju( 
>ber  mifcfct  ein  wenig  Surcuma  unter  bie  Soßenifle. 
Die  ©ifabrung  unb  ein  geübter  ©lief  fonnen  beflim« 
nen,  wie  t>tel  man  Don  bem  einen  ober  t>on  ber 
■mbern  anjuwenben  bat. 

SDian  fann  auö  ber  9lad)fIotte  ein  öortrefftic&eä 
Orange  färben,  fobalb  man  in  baS  ©d)arlacbbab  auf 
:tO  $funb  £ud}|  einen  ©acf  mit  8  9)funb  £luer* 
itron  20  SRinuten  lang  in  bem  ©cf)arlad)babe  ab^ 
od)en  laßt,  bann  baS  Znd)  einbringt  unb  fo  lange 
:od)en  laßt,  bis  eS  bie  gewünfdjte  garbe  bat.  9?ad) 
ben  biefem  Verlangen  richtet  man  ben  3ufafc  t>on 
,5ocbenille ,  welche  man  bereitet,  wie  wir  bei  unferer 
i'rften  Angabe  ju  ©cl)ar(acf)  erfldrt  fyaben,  unb  wo* 
pon  man  auf  je  2  ßott)  Soc&entUe  3  —  4  2otb  ber 
)ort  angegebenen  3innfolution  bringt,  ©obalb  bie 
j$arbe  ben  gel)6rigen  Son  l;at,  fpült  man  baS^udt)  rein. 

Um  ein  fdf)6ne§  $Purpurvotb  aus  @od)eni(le  auf 
iZBoIle  *u  erzeugen,  färbe  man  felbige  nacf)  unferer 
,:rften  Sorförift  ©cbarlacfyrotl),  lüfte  fte  unb  fcfec 
,)em  SBabe  auf  10  ?>fb.  SSolIe  1  $fb.  $Perfio  ju, 
wringe  bie  SBolle  wieber  ein,  unb  fte  wirb,  ba  ber 
Perfto  burd)  bie  ©dure  unb  ben  SBetnflein  gern 
utffdrbt,  fefjr  balb  ein  bunflercS  Sfotb  annehmen. 
3J?an  fann  aud&  nur  }z  $Pfb.  perfto  jufefjen  unb, 
't>irb  bie  Nuance  n\6)t  bunfel  genug ,  nacf)l)clfen. 
5ine  genaue  S3cftimmung  ber  Quantität  beS  perfto 
ä$t  ffd)  nid&t  gut  geben,  ba  bie  üerfcfyiebenen  Zxtm 
^effelben  einen  fe^r  üerfcfyiebenen  ©el;alt  an  gavbe* 
loff  fyaben* 
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Sie  f)\tt  für  ßBoKe  unb  £u$  gegebenen  gdrbe* 
t>erfal)ren  paffen  für  Sflerino  burdjauS  ntc^t,  welcbe* 
auf  jene  2trt  nidjt  burd&gefärbt  werben  würbe.  3u 
bem  eben  angegebenen  3»e<l  flt&t  ©Araber  folgenbe 
SBerfa&rungSart: 

ÜKan  füllt  einen  Äeffel  mit  reinem  SBaffer.  ©o* 
balb  baffelbe  fodbt,  fe&e  man  8  2ot&  einer  3tnn« 
folution  t>on  5  £1)1.  Sinn  auf  32  £(;l.  ©aljfaure, 
unb  bann  20  2ot&  SBeinjieinf^flaHe  ju.  ©obalb 
ber  2Beinftein  jergangen,  gef)e  man  mit  10  $Pfunb 
3eug  in§  S3ab,  laffe  biefeiben  1|  ©tunben  fo$en 
unb  bereite  unterbejfen  eine  2fufI6fung  üon  20  Sotlj 
(Sod&cntüe  na<$  unferer  evjien  §3orfd)rtft.  SSon  biefer 
2fufl6fung  tfyue  man  ben  vierten  SEbeil  in  ba3  garbe*  , 
bab,  laffe  ben  Beug  bamit  eine  ©tunbe  foc^en,  tl;uc 
bann  wieber  \  tyrnju  unb  fo  fort.  9iad)  bem  Ufa 
ten  3ufag  (äffe  man  ba3  Sab  fo  lange  fod£)en,  biö 
cS  farbtoS  iji,  woju  etwa  3  ©tunben  geboren  wer« 
ben.  SBtll  man  ber  garbe  einen  Stiel)  inS  (Selbe 
geben,  fo  laffe  man  bei  ber  lefcten  2tbfo#ung  8  ßotö 
Sluercitron  in  einem  leinenen  SSeutelc^en  mitfoc^en, 

§♦  2. 

Sie  gätbimg  t>c§  Ättfdjrotfjen,  Sflofentct^en  tmb  gleifc&s  j 
forbenen  auf  Sßolle* 

SBenn  man  ©$avlad()  gefärbt  fyat,  fo  färbt  man 
gewöbnlid)  binter  einanber  Ätrfdjrotf),  3?ofen* 
totf)  unb  gletfd&farbe. 

Um  Äirfd&rotb  ;u  färben,  gibt  man  bem 
&ud)e  einen  frifd)en  2Tnfub  mit  SBeinjiein  unb  3inn* 
auflofung,  bann  fefct  man  bem  jum  @d&arla#  ge* 
brausten  Slotbbabe  noc§  SBeinftein,  Sinnauflöfung 
unb  ein  wenig  6o$enille  ju  unb  färbt  e§  barin  roty. 
8J?an  barf  e§  aber,  fowol;l  in  bem  Tlnfubbabe,  als  in 
bem  2(uSfarbung$babe,  ni<$t  langer  al3  bie  #älfte 
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:tw  3eit  bemänteln,  welche  man  jur  gdrbung  be$ 
i©d)arlad)S  angewenbet  ^at.  SÄan  Fann  aud)  bie 
3eit  nacb  ber  3artfyeit  ber  ©cbattirungen,  welche  man 
:  erhalten  rotfl,  nod)  rnebr  abfürjen. 

SEBttt  man  Siofenrotb  färben,  fo  gibt  man 
:bem  Sucf)e  mit  bem  2luSfdrbungSbabe  üon  bem  Äirfcb* 
irotf)  ben  2tbfub  unb  färbt  eS  bann  mit  ein  wenig 
SBeinjtem  tmb  3innaufI6fung  unb  einer  ganj  gerin* 
gen  Quantität  t>on  SocbentUe  auS*  SBeim  man  ba§ 
:£ud)  fogletd)  nacl)  ber  gdvbung  buxty  &eiße3  SBaffer 
jiel)t,  fo  wirb  bie  Sarbe  mefyr  ober  weniger  fcunfel. 

(Sin  anbereS  Siofa  erbdlt  man,  wenn  man  ei* 
inen  Äeffel  mit  reinem  9lcgenwafier  füllt  unb  baju 
■  auf  10  9>fb.  Sßolle  20  2otb  einer  3innfolutton  wn 

1  Ztjl  3inn  auf  4  Styl,  ©aljfdure  tbut  unb  ba3 
:©anje  ins  Äo^en  fommen  laßt,  Sann  gießt  man 
ietwaS  Gocbenille,   weldje  man  auf  jebeS  Sotb  mit 

2  ßotb  obiger  3innfolution  befyanbelt  unb  nad)  einer 
:©tunbe  mit  if)rem  brei*  bis  üierfacben  ©ewicf)t  2Baf* 
:fer  wrbünnt  bat,  in  baS  S3ab,  bringt  bie  Söolle  ein, 
-laßt  fte  fodjen,  bt§  fte  bie  richtige  ©d)attirung  bat, 
unb  fpült  fte  rein*    £)ann  fann  man  eine  jweite 
©cbattirung  färben  u.  f.  f.,  inbem  man  immer  nad> 
ber  gewunfdfjten  Sntenfttdt  ber  garbe  @od)cntlle  ju* 
gießt,   ©oll  bie  garbe  mebr  ins  S3läultd»e  jieben,  fo 
tbut  man  auf  biefelbe  Quantität  2BolIe  12  llotf; 
SBemftein  in  baS  33ab* 

^)firfid^blütb  erhalt  man,   fobalb  man  bie 
aufgefärbten  Siofagarne  in  baffelbe  S5ab  wieber  jus 
irucf bringt,   nad&bem  man  \f)m  na$  Selieben  8)erßo 
jugefefet  bat 

Sie  Sletfcbfarbc  färbt  man  in  bem  2Cu§fär* 
bungSbabe  beS  SRofenrotben,  von  welchem  man  bie 
4wfte  auSfc&öpft  unb  fte  mit  SBaffer  crfej&t.  SSÄati 
legt  baS  2ud)  hinein  unb  fod)t  eS  barin  niebt  langer 
als  einige  SERinuten, 
©cbaitplafc  6,  SBbi  &  W.  27 
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3uweilen  gebraust  man  aitcft  ba§  Äu§fatbungS« 
bat»  uom  ©chailacf)  jur  gdrbttng.beg  2Be  ingrauen» 
©ttju  bat  man  ntd^t^  weiter  not^tcj ,  als  bag  man 
e3  ouffrtfAt  unb  erft  etwas  ©atldpfel ,  bann  ein  ms 
nig  f*wefelfaure3  Sifen  ((Sifenoitriolj  jufefct. 

Um  Sföerino  rein  rofenrotb  mit  bem  fchonfren 
bläulichen  Schein  ju  färben,  verfahrt  man  nad)  <2d&ra* 
ber  folgenbermaafen: 

Sn  einen  gutglafurten  ©teinfohlentopf  gibt  man 
1  spfunb  <5almiafgeijt  unb 
8  2otb  jartgepuloerte  unb  geftebte  ßoc&entlle. 

©iefe  SRifd&ung  laßt  man  bei  fortwdbrenbem 
Umrühren  auf  einem  Sohlenfeuer  15  bis  20  Wu 
nuten  langfam  focfcen,  worauf  man  fie  mit  4  $funb 
2Baffer  wrbünnt  unb  nad)  folgenber  SSorfchrift  am 
wenbet: 

9?ad)bem  ber  3innfef[el  mit  reinem  SBaffer  ge* 
füllt  unb  jum  Äochen  gebracht  ift,  wirb  hinzugegeben 
1|    fb.  eifenfreter  2ttaun, 
|      s    jartgepult).  frt)jlaIIif.SBeinjtctn,biemit 
©almiafgeiji  bereitete  ßodbenitle  unb 
8  Sotb  3innauflüfung. 

9?ad)bem  bie  glüfftgfeit  aufgefodjit  fyat,  wirb  ber 
3eug  hineingebracht  unb  20  —  25  Minuten  baiin  ge; 
focht,  bann  herausgenommen  unb  gefpült. 

2tuä  berfelben  §lotte  fonnen  mehrere  bunfle 
Nuancen  Don  Sfofa  gefärbt  werben  ,  inbem  man  ba* 
bei  nur  bie  Quantität  ber  Cochenille  su  erhöhen  hat. 
©icfeS  Verfahren  ^um  Stofafdrben  fann  auch  fw 
wollene  ©arne ,  Flanelle  tt.  2(nwenbung«  fmben. 

3u  fehr  bunfeln  rofenrothen  garben  wenbet  man 
jum  fofen  ber  Cochenille  weniger  ©almiafgetft,  ndm* 
lid)  für  1  sPfo.  Cochenille  nur  2  $fb.  ba&on  an,  ba> 
gegen  aber^  einige  Sott)  3innatifI6fung  mehr*  Sri 
emigenäVerinOi  unb  ©arnfdrbereien  CngfanbS  werben 
bie  jimi  Äofafdrben  bejiimmten  3euge  unb  ©arne 
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gefcbwefelt,  unb  fo  wie  ffe  feucht  au§  bem  ©djwe* 
felungöapparate  fommen,  nad)  obiger  JBorfcfyrift  ge* 
färbt,  ein  §3erfat)ren  ,  ba3  jebod)  bei  guter  weißet 
SBoüe  ntd)t  notf)ig  tjl. 

2)a3  fogenannte  ^Berliner  9To f a  au§  ßod)e* 
nifle,  weld)e$  ftd)  burd)  einen  angenehmen  bläulichen 
©d)etn  auejetc^net,  wirb  nad)  ©Araber  auf  folgenbe 
SÖBetfe  gefärbt: 

Um  bie  ju  biefer  garbe  notf)ige  Sinnauflofung 
ju  erhalten,  gibt  man  in  einen  glafurten  ©teintopf 
5  $PfD.  ©alpeterfdure,  fegt  eben  fo  t>iel  reineS  Sßajjer 
unb  12  9>fb.  ©aljfdure  binju,  worauf  man  nod) 
24  ?otf)  gebrefoteS  3?'nn  nad)  unb  nad)  jufefct.  SP 
bie  2(ufl6fung  be£  3mn$  erfolgt,  fo  wirb  bieglüfftg* 
feit  abgefldrt  unb  nad)  33ovfd)iift  tterwenbet. 

SJtit  ber  ju  biefem  Stofa  anjuroenbenben  @od)e* 
nille  tterfdfyrt  man  folgenbermaafen :  Sn  einen  fiar« 
fen  Sopf  tfyut  man  4  $fb.  ©almiafgeijt,  fegt  biefem 
1  9>fb.  ^art  puloerifute  ßod)enille  fyin^u,  bringt  biefe 
glüfffgfeit  auf  ein  Äof)(enfeuer,  laßt  fte  bei  fortwdb* 
renbern  Umrübren  20  SDJinuten  lang  gelinbe  fod)en 
unb  oerbünnt  biefelbe  alSbann  mit  6  ^Pfunb  reinem 
SBaffer,  worauf  man  fte  jum  ©ebraud)  für  JRofa 
üerwenbet 

Um  nun  9?ofa  ju  färben,  füllt  man  ben  .Steffel 
mit  reinem  2Baffer,  unb  wenn  biefeS  bis  jum  Äo* 
d)en  erbifet  ifr,  fegt  man  für  jebeS  $Pfb.  be$  ju  f<lr* 
benben  ©arneS  ober  glaneUS  l;inju 
2  Sotb  »laim, 
1    *    frpftaUif.  2öeinf!ein, 
4    ö    üon  ber  mit  ©almiafgeift  prdparirten 

6od)enilIe  unb 
i    *  3innauflofung. 
9lacfybem  man  bie  glüfftgfeit  aufgefod^t  fyat, 
bringt  man  bie  SBaare  hinein  unb  laßt  fte  20  —  25 

27* 
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SRinuten  langfam  fod&en,  worauf  tfe  foerauSgenom* 
mcn  unb  gcfpült  wirb. 

2iu6  biefer  glotte  Fonnen  mehrere  Nuancen  t>on 
SRofa  hinter  einanber  gefärbt  werben,  wenn  man  nur 
fca§  ©eimd&t  ber  ßod)enilIe  üermebrt,  ben  2Uaun  unb 
fn;jMif.  SBeinffein  nad)  33orfd)rift,  t>on  ber  3tnn> 
auflofung  aber  etwas  mef)r  l)tnjufe^t.  5 

Sn  granfreid)  färbt  man  jefct  alle  Nuancen  tton 
3?ofenrotb  nad)  einem  bon  bem  obigen  ganj  abweu 
d)enben  S3erfaf)ren.  9J?an  füllt  ben  Äeffcl  mit  rej 
rem  SBaffer  unb,  wenn  e3  bis  jum  ©teben  er^tm 
i%  ff&t  man  für  jebe§  $funb  be§  ju  fdrbenben  ©ar* 
nefl  ober  Beugel  l)tnju 

2  Soty  SBeinfteinfdure, 

4    *    ßoc&enifle  mit  ©almiafgeij!  prdparirt, 
wie  oben,  angegeben, 
ld£t  bie  glufftgfcit  einige  SRinutcn  auffod&en  unb 
fü^lt  ftc  bann  mit  faltem  SBaffer  gut  ab. 

9Jun  wirb  ber  3eug  in  bie  $lotte  gebracht  unb, 
ofyne  tyn  fod^en  ju  lafjen,  15  —  20  SSJJinuten  barin 
Ijerumgearbeitet,  barauf  fyerauSgenommen  unb  gefpült- 

Wxt  S3erme{>rung  üon  ßod)eni(Ie  fann  man  nad) 
obigem  33erfal)ren  mehrere  Nuancen  Don  9iofa  färben. 

9Kan  färbt  aud)  SJofa  nad)  ©Araber  mit 
fdjwefelfalpeterfaurem  3tnn  unb  @o<$e* 
nille. 

SptefeS  9?ofa  tjl  bon  feinem  bläulichen,  fonbern 
t>on  einem  mefyr  in£  ^onceau  faüenben  (Schein ,  unb 
üorjüglid^  für  ©d)attivung3garne  anjuwenben. 

Um  ba3  fd)wefelfalpeterfaure  Sinn  anzufertigen, 
wirb  folgenbermaafen  operirt: 

SRan  bringt  in  einen  wofylglafurten  ©teintopf 
2|  ?)fb.  ©alpeterfdure  (©d&eibewaffer) ,  fegt  bemfel; 
ben  nad)  unb  nad)  fyinju' 

2^  $Pfb.  nid)traud)enbe  ©<$wefelfdur*  (engli- 
fd&e«  83itriolol), 
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ttrbfinnt  biefe  glfifflgteit  mit  5  $fb.  reinem  SBaffet 
inb  löft  nad)  unb  nacf)  24  2otf)  gebret)tea  3inn 
Mriii  auf.  33k  fo  eben  bereitete  3innaufl6fung  wirb 
iac^  12  ©tunben  abgefldrt  unb  bient  bann  gut 
'DarjMung  be3  JRofa. 

Um  nun  ba$  garben  ju  t)eranflalten#  wirb  fol- 
(enbermaafen  operirt: 

SÖtan  fußt  ben  Äeffel  mit  reinem  SBaffer,  fefet, 
renn  e$  jum  ©ieben  erbifet  tji,  für  jebeS  $funb 
$5arn  ober  3eug,  welcfye§  Siofa  gefärbt  werben 
"oll,  fcinju 

3  Sot^  be§  fc^nocfels  falpeterfauren  3inn§, 
£   2     jartgepulüerte  ßod&cntllc, 
ift  bie  Xläfifetftt  auffod&en,   bringt  bie  3euge  ut 
>cn  Äeffel  unb  laßt  fte  15  —  20  Wmuten  (angfam 
•arm  focfcen,   worauf  fte  b^mägenommen  unb  ge? 
Jpült  werben, 

2fu3  berfelben  gfotte  fönnen  mehrere  bunffere 
3d)atttrungen  gefärbt  werben,  wenn  man  ba$  ©e* 
ioi^t  ber  (Sod^enille  oerme&rt, 

§.  fc 

gitbtmg  be§  sponceatt  (<3cf)arlacb)  auf  «getbe, 

#e$t  ^onceau  (<3d)arla($)  auö  ßodjenide  auf 
3eibe  färbt  man  nad)  ©djraber  auf  folcjenbe  SBeife: 

£>ie  jur  2)arfMIung  biefer  garbe  nötige  33ci£e 
fi  fdljfaure  3innauflofung ,  welche  man  nad)  folgen; 
>em  SSerfabren  bereitet: 

3n  einen  jiarfen,  gut  glafurten  ©teintopf 
et  man  2  $Pfb.  cfyemifd)  reine  ©aljfdure  unb  laßt 
arin  12  fiotf>  fein  gebrel)te§  3inn  auflofen.  Sie 
o  erhaltene  faljfaure  3innaufl6fung  ift  nun  jum 
Seiten  ber  ©eibe,  welche  ponceau  gefärbt  werben 
oll,  geeignet. 
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©fem  füllt  nun,  um  bie  ©eibe  ju  beiden,  ein 
©efdß  von  Sannenbolj  mit  reinem  falten  SBaffer 
unb  fegt  ber  glüffigfett  fo  viel  faljfaure  3innauflö* 
fung  hinju,  baß  felbige,  nach  33eaume'S  ©duremef* 
fer ,  6  ©rab  jiar?  tjt,  tüt^rt  bie  glüfftgfeit  gut  um, 
bringt  bie  gereinigte  ©eibe  t)inein  unb  arbeitet  fte 
gut  barin  herum,  worauf  fte,  nad)bem  fte  noch  bret 
©tunben  barin  gelegen,  herausgenommen  wirb. 

9Kan  bringt  nun  bie  fo  gebeizte  ©eibe  in  reis 
neS  falte*  SBajfer,  bem  man  foviel  nichtrauchenbe 
©cbwefelfdure  (englifcheS  SSitrtolol)  jugefegt  hat,  baji 
felbtgeS  effigfauer  fehmeeft.  3n  biefer  glufftgfeit  wirb 
bie  gebeizte  ©eibe  15  Minuten  herumgearbeitet,  bann 
herausgenommen  unb  rein  gefpütt. 

Sftun  erfi  fchreitet  man  jum  Sdrben  mit  6o> 
d&enille. 

50?an  füllt  ju  biefem  33ef)uf  einen  Äejfel  mit 
reinem  SBaffer,  fegt  für  jebeS  ^Pfunb  ju  fdrbenber 
©eibe  ^inju 

6  2otb  jart  gepulverte  unb  geftebte  (Sod&enitle, 
2    s      s   gepulverten  frpftallif.  SBeinpein 
unb  laßt  alleS  20  Minuten  gut  burd)fochen. 

hierauf  fldrt  man  biefe  glufftgfeit  in  ein  reine? 
boljerneS  ©efdß  ab,  bringt  bie  nach  SSorfc^rift  be- - 
hanbelte  ©eibe  hinein,  arbeitet  fte  gut  barin  herum 
unb  laßt  fte  noch  jwei  ©tunben  barin  liegen,  wor.-  ■< 
auf  fte  herausgenommen  unb  gefpült  wirb. 

2Me  jurücfgebliebene  garbflotte  von  Sochentlle, 
bie  noch  immer  etwas  Pigment  enthalt,  fann  jum 
Sdrben  ber  SBolle  noch  benufct  werben.  Sie  voll- 
fommene  ©arjMlung  biefer  garbe  beruht  vorjüglid^ 
auf  ber  ©üte  ber  ©<iljfdure. 
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§•  4. 

gdrbmtg  t>eö  (Sarmoifm  auf  SBoHe. 

2)a3  ßarmoiftn  fann  auS  einer  ©cbatttrung  Don 
©d)arlacbrotb  erhalten  werben.  SJcbanbelt  man  aber 
bfl*>  fcbarlacbrotl)  gefärbte  Sucb  in  einem  ©eifenbabe, 
bfcei  mit  ber  2fufl6fung  etnee  Mati'S,  fo  erhalt 
nan  feine  ddf)te  garbe. 

Um  ein  dcfyteS  Sarmoifm  barjufWlen,  muß  man 
W  unmittelbar  färben. 

Sftan  ftebet  ben  ©toff  in  einer  S3ei£e  t?on  7  ?ott) 
:!((aun  unb  3  Sott)  Söeinjiein  auf  1  *Pfunb  SBoUe 
I  ©tunben.  £)ann  färbt  man  ifyn  in  einem  S3abe 
nit  2  2ott)  @od)enilIe  auf  jebeS  ^Pfunb  3eug  unb 
in  wenig  3innaufl6fung, 

©in  anberes  ßainuuftn  erhalt  man ,  wenn  man 
,iuf  20  spfunb  Sud)  ober  SKertno  eine  S5ci§e  üon 
I  *Pfb.  reinem  2((aun,  t£  $)fb.  geflogenem  SSein^ 
lein  unb  2  $Pft>.  SBeijenflcie  anwendet,  in  welchem 
nan  bie  ©toffe  unter  beftdnbigem  ©urebrubven  jwei 
'Stunben  fod)t,  bann  herausnimmt  unb  nadf)  48 
Stunben  im  fließenben  Söaffer  fpult.  3 um  'llu$; 
avben  bringe  man  1  ^Pfb.  jart  gepuloerte  unb  ge* 
icbte  ßocbenille  in  baS  23ab,  laffe  eS  einige  SWinib 
en  foeben,  bringe  bann  bie  ©toffe  ein,  arbeite  fte 
jine  ©tunbe  lang  in  bem  S3abe  burcö  ,  nebme  fte 
erauS  unb  fpüle  fte.  ©od  bie  garbe  etmaä  iu§ 
Slaulic^e  jteben  ,  fo  arbeite  man  bie  aufgefärbten 
leuge  eine  balbe  ©tunbe  lang  in  einem  banbwar; 
ien  S3abe  ,  bem  man  etwas  ©almiafgeijt  unb  tyots 
\d)e  ^ugefeljt  bat,  berum. 

£albfcbarlacb  unb  £albcarmoiftn  ftedt  man  bar, 
,>enn  man  bie  #älfte  ber  ßocbeniüe  mit  Ärapp  er; 
:fet  unb  übrigens  ben  ju  fdrbenben  ©toff  eben  fo 
nftebet  unb  auffärbt,  wie  jebe  biefet  färben  eS 
rforbert. 
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§.  5. 

garfuma  M  feinen  ober  adjten  Garmoiffn  auf  ©etfce* 

#unbert  $funb  ©eibe,  weld&e  man  mit  20 
^Pfunben  ©eife  abgefodjt  unb  in  fließenbem  SBaffer 
rein  gefpült  bat,  treibt  man  10  bis  12  ©tunben 
in  ein  jkrfeä  2(launbab,  fpült  fte  in  fließenbem 
SBaffer  unb  flopft  fie  au3. 

hierauf  füllt  man  einen  länglichen  Äeffel  bi§ 
auf  bie  £dlfte  ober  auf  ein  £>ritttbeil  feinet  3nf)alt§ 
mit  Söaffer,  unb  wenn  ba3  Söaffer  fodbt,  fo  wirft 
man  auf  1  $fb>  ©eibe  4  Sluentd^en  bi§  4  Sott)  ge* 
ftoßene  weiße  ©alldpfel  hinein;  nad&bem  ba3  S3ab 
einigemal  aufgewallt  \)at,  gibt  man  £  bi§  l  be3  ©e* 
wicfyteS  ber  ©eibe  jermal;lene  unb  burcfygeftebte  ßo* 
(fyenitle  in  ba§  S3ab,  je  nad)  ber  ©d£)attirung,  welche 
man  erhalten  will,  hierauf  fefct  man  bem  Sßabe  M 
SBeinjlein  ju,  unb  wenn  tiefer  aufgeloft  iji,  fo  gießt 
man  eben  fo  t>iel  3innaufl6fung  hinein ;  welche  man 
mit  ©nem  9>funbc  ©alpeterfdure  t)on  30°  33eaume, 
12  2otf)  ©almiaf,  10  ßotf)  3inn  unb  24  ioti)  2Baf* 
fer  bereitete. 

©inb  biefe  Sngrebienjien  gut  unter  einanber  ge* 
mengt,  fo  füllt  man  ben  Äeffel  mit  faltem  Sßaffet 
Doli,  fo  baß  9  bte  10  SfttaaS  t?on  bem  S3abe  au| 
jebe$  ^pfunb  ©eibe  fommen.  Sttan  taucht  bann  bie 
©eibe  ein  unb  laßt  fie  fo  lang  burdjlaufen,  bis  fte  ganj 
gleichförmig  ju  fepn  fd)eint  hierauf  wrjHrft  mar 
ba§  geuer  unb  laßt  ba3  ©ab  ^wei  ©tunben  lanc 
fod&en.  £)ann  jiet)t  man  ba3  geuer  jurücf,  taud): 
bie  ©eibe  in  bem  S3abe  unter  unb  laßt  fie  o  —  t 
©tunben  barin.  ©nblid)  nimmt  man  fte  beraub 
flopft  fte  jweimal  am  gtuffe  buref)  unb  trotfnet  ft 
auf  ©tangen. 

Sttan  bräunt  ba§  (Sarmoiflnroth ,  tnbem  mar 
e§  in  einer  2fufl6fung  üon  f^wefelfautem  (Sifen  bur$ 


425 


nimmt,  welker  man,  wenn  man  bemfelben  einen 
©tid)  tn§  (Selbe  geben  will,  etwas  ©elbfyoljabfub 
jufe&t 

9?ad)  ©Araber  »erfahrt  man,  um  d$t  ßarmoijtn 
au§  ßocfyenille  auf  ©etbe  ju  färben,  auf  folgende 
SBetfe: 

9)?an  bringt  10  f)fb,  gereinigte  ©eibe  in  ein 
tyolgemeS  ©efdp  mit  reinem  2Bafjer,  bem  man  5  9>fb. 
in  Sßaffer  aufgelösten  9J6mifd)en  2flaun  jugefe^t 
fyat,  unb  laßt  fie  12  ©tunben  barin  liegen,  worauf 
fte  gefpült  wirb»  SD?an  füllt  nun  ben  Äeffel  mit  rei* 
nem  Sßaffer,  unb  wenn  eS  am  &od)en  iß,  fo  fe£t 
man  1  $fb.  18  Soll)  gart  gepulverte  unb  geftebte  (So* 
d)enille,  1  $Pfb.  jart  gepulverte  unb  geftebte  weiße 
©alldpfel  t)tnju,  bringt,  nad)bem  man  bte  gluffigfeit 
gut  burcfygefodjt  hat,  bte  alaunte  unb  gefpülte  ©eibe 
|inein  unb  laßt  fte  eine  ©tunbe  gelinbe  barin  fo* 
$en,  worauf  fte  herausgenommen  unb  gefputi  wirb. 

§.  6. 

garbtmg  be§  ächten  Garmotfm  auf  SaumwoHe» 

SDfan  bereitet  mit  einer  f)inreicf)enben  £luanti< 
tat  Sßaffer  ein  Sab  von  2Haun  unb  von  2  2otf) 
©oba  auf  baS  $fb.  2(laun,  weites  5  bis  6^  33eau* 
nie  jeigt.  Sßenn  biefeS  lauwarm  geworben  ift,  legt 
man  baS  ©am  hinein  unb  laßt  eS  10  bis  12 
©tunben  barin  liegen.  £>ernad)  nimmt  man  eS  her* 
aus,  ringt  eS  mit  ben  #dnben  auS,  unb  fpült  eS  in 
fließenbem  Sßaffer. 

3jf  baS  ©am  fo  vorbereitet,  fo  hat  man  nid&tS 
weiter  notfjig,  als  eS  15  bis  20  Minuten  in  einem 
SSabe  ju  fochen,  welches  3  bis  4  Sotf)  fein  gepul* 
verte  (Cochenille  enthalt,  bann  ^vauSiunetmen,  ju 
fpulen  unb  ju  troefnen. 
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dJlcljxm  geftigfeit  gibt  man  ber  garbe,  wenn 
man  ba$  ©am  gleid)  nad?  ber  gdrbung  in  Äalh 
waffer  einweiht. 

©in  ©alldpfelbab  frifd&t  bie  garbe  auf. 

2Betcfyt  man  ba3  ©arn  in  eine  fd)wad)e  2Cuf« 
lofung  t>on  fcfywefelfaurem  (Sifen,  fo  wirb  bic  garbe 
grbrdunt. 

§•  , 

83aumttoUene  ©ercebe  mit  (Sodjenille  aroarantfjrotty  gu 
färben. 

S0?an  grunbtrt  bie  3?uge  auf  ber  SJfafcfyme  mit 
efftgfaurer  S^onerbe  t?on  10°  33.,  troefnet  ftc  im  ge; 
beigten  Sfecfyen  unb  pafftrt  ftc  nad)  3  Sagen  buvd) 
ein  Äreibebab,  worauf  man  ein  ©tücf  oon  25  franj. 
©den  folgenbermaafen  färbt: 

SSÄan  fod&t  16  Sotl)  Sod)eni(Ie  mit  8  9RaaS  = 
16  $P,"b.  SBajfer  au£  unb  gießt  ben  2tbfub  in  ben 
gdrbefeffel  nebjt  einem  2Cbfub  üon  6  2oif)  ©all- 
äpfeln;  man  fegt  nod)  4  Sott)  Älete  ju  unb  fdt>rt 
mit  bem  ©tuef  ein.  UebrigenS  wirb  bie  gdrbeopera* 
tion  gerabe  fo  wie  beim  Ärappfdrben  geleitet  unb 
muß  2|  ©tunben  bauern.  Sßenn  man  bie  glotte 
mit  etwa§  ßamped)el)olj  Derfefct,  ertjdlt  man  ein  febr 
fd)öne£  StlaS  unb  SSiolet 

3n  SSermengung  mit  Öuercitronrinbe  lie- 
fert bie  6od)eniüe  auf  baumwollenen  ©eweben  foU 
genbe  Sarben: 

SBenn  man  bie  ©tücfe  mit  efftgfaurer  Sljonerbe 
grunbirt  unb  bann  per  ©tue?  mit  2  $Pfb.  Slner* 
citronrinbe  unb  8  Sott)  ßocfyenille  färbt,  fo  erhalt, 
man  ein  Sapujtner braun. 

©vunbirt  man  hingegen  mit  einem  ©emifd)  t>on 
1  9)?aa3  efftgfaurer  Stfoonerbe  r>on  8°  33.  unb  1  SJtoaS 
fcoljfaurem  Sifen  t>on  3°  85.,   unb  färbt  bann  bei' 
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*6°  9J.  mit  1  $fb.  Guercitronrinbe  unb  2  8ot&  So* 
IjentUe  per  Stücf  au3,  fo  erhalt  man  ein  fel;r  leb- 
jafteS  ©ttefclleberbraun. 

©rittet  Ärtifcl. 

SSon  bem  ßermeä  unb  von  ber  g&rbtmg  be§  ®djatladj^ 
rotten  mit  bemfelben  auf  Sßotfe. 

2)er  9iame  ÄermeS  tji  perfifdben  UrfprungeS. 
2fud^>  tue  2lraber  fannten  ba$  mit  btefem  tarnen  be* 
jetcftnete  Snfeft,  unb  bie  «Spanier  fultunrten  baffelbe. 
66  gebort  ber  ©attung  ber  in  üRejrico  einleimt* 
fdfoen  ßocfyenille  unb  ftnbet  ftd)  t>or$üglicf)  auf  ber 
(Steineiche  in  Sangueboc,  in  ber  sprownce,  im  mit* 
tdgigen  Spanien  unb  in  einigen  anbern  £dnbern  ; 
bod)  man  ftnbet  e£  aud)  auf  anbern  Straubem  unb 
äBäumen.  Sie  Dbjlbdume,  üornefymlid)  bie  sJ)ftrftcf>- 
bäume,  ftnb  juroeilen  fo  bamit  bebecft,  bafj  il;re 
Steige  frdfjig  gu  fepn  fd^etnen.  SSon  btefem  Snfeft 
ftnbet  man  in  Europa  einige  gwanjig  Ärten,  t>on 
welchen  befonber§  ber  ÄermcS  ber  f leinen  @id)e  (Ker- 
mes ober  Coccus  ilicis)  in  ber  gärberei  gebraucht 
wirb.  (Sin  äbnltcbeS  Snfeft  (Coccus  polonicus), 
tton  welkem  man  in  Europa  feinen  ©ebrauejj  mad)t, 
unb  ba3  nur  in  ber  Surfet  jur  gdvbung  ber  Sßolle, 
ber  Seibe  unb  ber  ^ferbefyaare  angewenbet  wirb, 
fammelt  man  auef)  in  einigen  ©egenben  dolens?,  wo 
e§  auf  ben  SBurjeln  beS  Scleranthus  perennis  lebt» 

SBenn  ba$  3Beibd)en  be3  Äermcö  befruchtet  ijj, 
unb  bie  ßier  ftd)  ent  wtcfein,  fo  erwettert  ftd)  fein 
Äörper  unb  nimmt  eine  fugeiförmige  ©eftalt  an. 
SJfan  bat  e§  bafyer  für  ben  Samen  beS  33aume3  ge* 
baltcn,  auf  welchem  es  lebt,  unb  biefe  Snfeften  felbji 
£erme£forner  genannt. 

£>er  Äermeö  l;aftct  auf  ber  Sfinbe  be3  SBaumeS 
wrmittelfi  eines  wolligen  Uebevjugee! ,  welker  bem 


Snfeft  felbfl  angehört.  SRan  fragt  if>n  mit  ben  9lM 
geln  ber  ginget  ober  mit  einem  f)6ljernen  ©patel 
t>at>on  ab,  taucht  ifon  in  6fjtg  ober  fegt  ihn  ben 
dampfen  beffelben  au3  unb  trocfnet  tf)n  im  ©chat* 
ten  auf  Suchern,  Sftan  muß  feine  3ufluc&t  5U  bem 
gfftg  nehmen,  bamit  bie  Sungen  nicht  aus  ber  (Schale 
frieden. 

£)er  aulgercachfene  Äerme§  pat  bie  ©roge  etneS 
spfefferfornS,  aud)  bie^  einer  Srbfe.  ©eine  garbe  iji 
braun  unb  iji  mit  einem  afcf)igen  ©taube  bebecft» 
©er  im  £anbel  fcorfommenbe  ff ct> t  bunfelrotb  aUl 
voeld^e  garfec  t>on  ber  SBirfung  be3  @fftg§  herrührt, 
worin  er  eingereicht  worben  tjt 

SSor  ber  Sntbecfung  fcon  2(meri?a  lieferte  ber 
ÄermcS  ben  einjigen  gefragten  garbeftoff,  um  ©d)ar» 
lad)  ju  färben,  woju  tt;n  auch  fdjon  bie  2Uten,  wie 
einige  ©teilen  au3  ptmtrS  unb  9)?artial  bezeugen, 
verwanbten. 

33erfdlfcht  wirb  berfelbe  burdf)  Heinere  Horner, 
welche  t)on  ber  jwetten  Sal;re5fammlung  l)errul)ren 
unb  weniger  garbejtoff  geben ,  unb  enblid)  mit  JpüU 
fen,  welche^  bie  leidsten,  leeren  füllen  ber  2Seib<$en 
jtnb,  welche  bereits  ihre  (Sier  abgelegt  foaben. 

J  a  r  6  u  n 

@rff  focht  man  ba§  Such  eine  fyalbe  ©tunbe  m 
SSajfer,  worin  man  Älete  gemifcf)t  tyat,  hernach  jwet 
©tunben  in  einem  frifdjen  S3abe  mit  feinet  @e* 
wicf)t3  2Haun  unb  ^  SBeinjlein.  Manche  Harber 
fegen  bem  S3abe  nod)  ©auerjtoff  ju* 

Sji  ba§  Suc^  &ur#  biefe  S3ebanblungen  üorbe* 
reitet,  fo  fluttet  man  in  ein  lauwarmes  Sab  £  bi§ 
|  $)fb,  ÄermeS,  legt,  fobalb  e§  aufwallet ##  baS  Such 
hinein,  unb  nimmt  eS  nicht  eher  herauf  bio  bie  garbe 
nicht  mehr  hoher  wirb. 
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SBeil  baS  wollene  ©am  nicf>t  fo  bi$t  tft,  wie 
baS  Sud),  fo  f)at  man  jum  tfntfeben  ben  vierten 
S&etl  mef)r  2ttaun  unb  S53etnftetn  /  unb  jum  2fuSfdr* 
ben  ben  inerten  SEljeil  mefyr  ÄermeS  anjuwenben. 

Sie  rotfye  Sarbe  beS  ÄermeS  tji  jwar  nid)t  fo 
gldnjeub,  wie  bie  bei4  ßocbenille,  abev  fejier.  SRan 
fann  gettflecfen  auS  bem  Sucbe  öertilgen ;  o&ne  baß 
fie  fiefc  üeränbevt.  9?o<$  heutiges  SageS  ftnbet  man 
in  fefyr  alten  Sapeten  S3lutrotb,  welches  bamit  ge* 
färbt  ijh  9ßan  nannte  baS  mit  ÄermeS  gefärbte 
Stotf)  früher  au$  Ä6rncrfd&arla$  unb  33ene* 
tt antfd) er  ©d)ar(ad). 

Söenn  man  l;alb  ÄermeS  unb  tyalb  Ävapp  juv 
2(uSfdrbung  anwenbet,  fo  evbdlt  man  ein  ©$#rladjM 
xotl) ,  weld&eS  unter  bem  tarnen  ^albforner^ 
f<#avla$  befannt  ijl  unb  in  baS  f&lutw$  fpielt. 

Vierter  Ärttfel. 
S5on  bet  garbmtg  t>eö  <Sd)attad)§  mit  8adf. 

£)aS  £a<J,  weites  man  im  $anbet,  obrooljl 
unfcfyicfltd),  ©ummitac?  nennt,  ijl  ein  bvaunrotl;eS, 
l;atbburd)jt'd)tige3 ,  trocfeneS  unb  fprobeS  #arj,  xvtU 
d)eS  fiefy  an  ben  2Ce(len  in  govm  uon  S3ienenjeIIen 
ober  wie  ein  Raufen  fleiner  £oblen  anfegt ,  in  weU 
§em  bie  ©er  beS  SnfefteS  enthalten  finb,  wertes 
Coccus  Lacca  genannt  wirb.  S3on  tiefen  Säumen 
nennen  wir  biet*  Ficus  religiosa  Linn.,  ben  ^eiligen 
geigenbaum,  Ficus  indica  Linn.,  ben  uibifdjen  feigen* 
bäum,  Plaso  Hort.  Malabar.,  ben  $(afo,  Rham- 
nus  Jujuba  Linn.,  ben  inbifcf)en  Apfelbaum,  Croton 
baeeiferum,  ben  SSifyaxbaum. 

SGBenn  baSSnfeft  feine  Gner  gelegt  fyat,  fo  bebeeft  eä 
biefelben  mit  jenem  Sadf,  ber  ben  2an>en  jugleid)  als 
Sftafyrung  bei  ibver  SSerwanblung  bient.  hex  2acE 
wirb  jweimal  imSafyre  gefammeit,  unb  babei  ißwet; 
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ter  Peine  Arbeit,  alä  33(dtter  unb  Steige  abjubre* 
d)en  unb  ju  9J?arFte  }U  bringen.  '©inb.bte  Steige 
ober  2Tejie  ju  groß,  fo  fragt  man  ben  ßacf  ab,  um 
bie  §rad)t  bei  ber  §3erfd)tffung  ju  erfparen.  ©er 
beffe  Jfacf  iji  bunfelrott)  unb  auf  bem  SJruc&e  gldn< 
jenb  rote  fleine  ©iamanten,  gegen  ba§  Sic^t  burd)* 
fcbeinenb.  2Birb  bcrfclbe  früher  gefammelt,  al§  ba3 
Snfeft  bie  barin  befinblic^en  3eÜen  oedaffen  l)at ,  fo 
erfd&eint  berfelbe  blaß  unb  löcherig  unb  tfi  bann  jiwi 
gdvben  weniger  brauchbar  aH  jum  girnip* 

©iefer  SacE  iji  fo  bduftg,  baß  jebnmal  fo  Diel 
t>erbraud)t  werben  fönnte,  ot)ne  baß  SRangel  baran 
ju  fpuren  wäre. 

Sie  (Sngldnber  tmterfcfyeiben  4  ©orten  Don  2acf : 

1)  ben  ©toi t a cf f  ben  bie  Sfnfefren  auf  bie 
fleinen  Steige  abfegen*  SMefer  iji  in  bem  natürlü 
eben  3ujtanbe  unb  enthalt  ben  meinen  garbejloff. 
SSon  itjm  rühren  bie  anbern  ©orten  foer, 

2)  ®en  ßaef  in  Äornern;  —  biefer  befielt 
in  33rud)jlücfen  ber   tfon  ben  SJeifern  abgefragten 

3)  £en  2acf  in  Äud&en;  —  biefeS  ifi  ber 
Sacf  in  Äornern,  ben  man  am  geuer  gefc^mo^en  unb 
in  Äucben  geformt  bat,  —  unb 

4)  ben  ©d&elllacf  ober  SafeHacf ;  —  biefer 
iji  ebenfalls  gefd^moljener  ßaef  in  Äornern,  in  bunne 
burd)ftd)tige  SIdtter  geformt 

Sie  im  #anbel  Dorfommenben  Jfacfforten  jtnb 
na$  it)rer  ©üte  georbnet,  folgenbe: 

ßatffarbe  CLac-dye)       .    D.  T. 
*      .       .       .       .   J.  Mc.  R. 

i    C.  E. 
5      geringe  (low  and  middle). 
©amenlacf. 
©tangenlad 
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©c&elllacf    .       .       .  (Liver). 

•    D.  T. 
*  ...  Orange. 

.  Block. 

SBerin  man  ben  Sacf  mit  2llfobol  bebanbelt ,  fo 
:jibt  er  eine  fet>r  rotfye  Sinftur.  @r  foll  in  Snbien 
,um  Sdrben  ber  Seinwanb,  unb  in  ber  i*ct>ante  511m 
fearben  beö  (Saffians  angewmbet  werben. 

©er  ©d)ellla<f  fi'nbet  fcl;r  auSgebefonte  2fnwen* 
ung  bei  Anfertigung  be3  Siegellack  unb  ber  £acf* 
tiniffe. 

©inen  t>orjäglid)en  SBertt)  gibt  \i)m  ber  ©e- 
»roucb  jum  Siot^fdrben  wollener  ©toffe.  25ie  garbe, 
oeld)e  er  liefert,  ijf  jroar  nicfyt  fo  fd)ön,  wie  bie  ber 
:5od)cntlle,  fte  übertrifft  aber  biefelbe  an  gejligfeit. 
lud)  i)at  bie  (Srfafyrung  bewiefen,  baß  man  burd) 
i$ermifd)ung  beffelben  mit  ber  ßocfyenille  eine  ©d)ar* 
acbfarbe  erhalt,  weld)e  eben  fo  fd)6n  unb  fejler  ijt, 
Ii  bie  auS  ber  (5od)entüe  allein. 

3um  ©ebraud)  ber  Färberei  ijt  ber  Jfacf  in  $6r* 
tcvn  t>orjujiet)en:  et>e  man  il)n  aber  anwenbet,  mup 
«an  il;n  51t  einem  feinen  ^)ulv>er  flößen. 

§.  1. 

givbung  be§  ®tfjarlad?S  mit  natürlichem  Ca*  unb 

S5ei  ber  gdrbung  be§  ©d)arlacf)§  mit  2ac!  bm 
al)rt  man  auf  biefelbe  SBeife,  wie  bei  ber  gdrbung 
iit  (§od)enille.  Sie  Operation  muß  ebenfalls  in  jwet 
üffile  geseilt  werben,  namlid)  in  ba3  2Cnfieben 
nb  in  baS  Kothen,  bentwS  ijt  erfal)rung§mdßig, 
aß  bie  $arbe,  welche  auf  einmal  gefärbt  wirb,  bei 
weitem  nid)t  fo  fd)6n  unb  befonberS  nid&t  fo  gleich 
idßig  ift.  Sie  alleinigen  2(bdnberungen ,  welche  bie 
Cnroenbung  be£  2a<fe§  erfordert  #  jtnb:  1J  baß  man 
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bk  SlmxitU&t  bet  Stnnauflofung  ungefdfa  um  be 
vierten  ober  fünften  Sfoetl  Derme^vt  ;  2)  baß  man  ba 
ßacf  beim  JRotben  ntcfrt  e&cr  in  ba$  Sab  fdjüttei 
als  bis  bie  ßod&emlle  mit  ber  3innaufI6fung  bie  ge 
bovige  3ett  gefönt,  unb  ba§  S5ab  lieber  gefrifd&t  iji 
man  barf  e3  na^^er  nur  mäßig  erbten,  bamit  ni$ 
fcaS  Sacf  ftd)  ungleid)  barin  wttyUt  unb  ungleic 
fdvbt;  unb  3)  baß  man  baS  Said)  ganj  beiß,  wie  e 
auS  bem  Äefiel  fommt,  fpüft,  mil  bie  barjtgen  £f)eih 
bie  baran  fangen,  wenn  fte  erfaltet  finb,  fel)r  \d)m 
ftd)  batton  ablofen,  ein  Uebelffanb,  ber  jebod)  ntj 
eintritt,  fobalb  man  ftd)  be3,  nad)  ben  im  fotgenbe; 
Paragraphen  enthaltenen  S3orfc§riften  gereinigte 
ßacfeS  bebient* 

§.  2. 

gat&tmg  be§  Sctjarlacijö  mit  fünftltdjem  ßacf. 

©eit  bem  Sal)rc  1810  finb  jwei  ©orten  t>o 
fünftlid)em  ßacf  im  Jpanbel  erfcbienen;  bie  eine  un 
ter  bem  tarnen  2adh£afe,  bie  anbere  unter  bei- 
tarnen  ?a<f;bt>e* 

©obalb  man  burd)  bie  @rfaf)rung  uberjeugt  woi 
ben  war  ,  baß  ba3  ©ummilacf  einen  garbejtoff  eni 
tyalte,  welker  in  ber  gdvberei  Don  9£u£en  fepn  för, 
ne,  fo  fu$te  man  Littel  fyeroor,  il;n  au6  bemfelbe 
berau^ujiefjen  unb  t>on  ben  anbern  S3e(lanbtl;eile 
ju  trennen. 

£ierju  ift  nun  fein  fd)ic?fid)ere§  unb  wof)lfei(r 
re§  SWittet  üorfyanben,  als  ba§  SBaffer,  worin  ma 
ba§  gepuderte  ©ummilacf  fod)t,  ß§  fdjeint  ab< 
bie  fdrbenbe  ©ubftanj  ju  innig  mit  ben  übrige 
S5e(ianbtbeilen  Derbunben  ju  fei)n,  fo,  baß  biefe 
nidbt  üermogenb  tft,  jte  in  beträchtlicher  Äuantiti 
aufjulofen. 
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©egen  ba3  Satyr  1793  fcbtcfte  bie  engfifäe  Som* 
>agnie  auS  SDftinbten  einen  garbefioff,  ber  ber  gc* 
ittlüerten  @od£)enitfe  ganj  dbnlid)  war,  unter  bem 
tarnen  t>er  oflinbt  fr^en  ßocfyeniüe  nad)  (5ng* 
anb.  SMefer  war  ntd&tö  anbereS ,  al§  ber  garbejioff 
'•cS  ©ummitacfS  in  focfyenbem  unb  mit  einer  gewif* 
Quantität  @oba  Derfe^ten  SBajfer  aufgelöjt  unb 
nit  Älaun  niebergefd)(agen, 

Sieö  tfi  ber  Urfprung  tton  ben  gabrifen  in  £)ft* 
nbien,  welche  biefeS  SProbuft;  in  fleine  üiereefige  Äu* 
^en  geformt,  unter  bem  Flamen  2  a  cf*  Cafe  in  bert 
Raubet  gebracht  babem  Ättttn  e3  enthalt  biefeS 
)robuft  §roet  nad)tfyeilige  ©ubjlanjen.  £)ie  St)eilc^ea 
on  bem  »Öärje,  ba3  ;$ugleief)  mit  bem  garbefioffe 
on  ber  ®oba  aufgelojl  werben  ift,  welche  ftd) 
n  bem  garbebabe  auöfd^etben,  fangen  ftrf)  fo  feft  an 
ie  ©toffe,  ba§  man  fte  fc^wer  baüon  trennen  fann, 
>f)ne  fte  ju  behäbigen  ober  bie  garbe  ju  üerberben; 
mb  ber  2Uaun,  ber  in  jiemltd)  beträchtlicher  Öüau* 
itdt  barin  enthalten  ijt,  macf)t  bie  ©d)arlad)farbe 
natt.  liefern  Uebel  fann  man  $war  burd)  3'\mu 
>jrt)b ,  welches  ju  bem  garbejloffe  be3  SacfS ,  wie 
'u  ber  ßochenille,  eine  jldrfere  83erwanbtfcf)aft, 
ju  ber  £f)onerbe  f)at,  entgegen  wirfen:  bann  aber 
nuß  man  fcf)led)terbing3  eine  weit  jldrfere  Quantität 
D^b  anwenben,  bamit  ftd)  baffelbe  be3  ganjen  gar* 
•epoffeö  bemächtigen  fann. 

2)em  in  ben  #anbel  eingeführten  2a(f -Safe  folgte 
'»alb  ein  anbereS  ?)robuft  t>on  berfelben  2tvt ,  welches 
nan  Sacf^b^e,  ober  gdrbelacf,  genannt  hat 

2)iefe3  Sadhbpe  enthalt  etroa6  mehr  garbejloff, 
tl§  ba§  ßacf^ßaPe;  e6  ift  roabvfcbetnltc^)  burd)  ein  forg* 
dltigeö  Verfahren  aus  bem  ©ummitaef  auegejo* 
ijen,  aber  ebenfalls  burd)  baffelbe  Littel  nieberge* 
*d)(agcn, 

©djaupta§  6,  S5b».  4.  Hufr.  28 
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@§  t&eilt  ben  Stoffen  eine  eben  fo  gute  ©d)ar; 
Iadfofarbe  tritt ,  tvte  jeneS,  unb  tjl  fafi  auf  biefeibc 
SÖßeife  anjuwenben. 

SBeibe  2£rten  t>on  2acf  enthalten  ungefähr  ben 
britten  Ztyil  £ars,  uon  welebem  ba3  SBaffer,  trenn 
man  fte  aud)  noeb  fo  lange  fod>t,  ntd)t  ba$  minbrtfc 
oufloji.  Unterjlüfet  man  bie  SBirfung  be3  3Ba|ieiS 
bür#  ein  Älfati ,  fo  16)1  ftd^  ber  garbejloff  unb  bas 
vf)arj  jugletd^  auf,  unb  beibe  bleiben  mit  einanbet 
uerbunben.  SMefe  SSerbtnbung  binbert  ben  §arbe|toff( 
ftcb  mit  ben  3eugen  gu  Derbinben,  wenn  man  niebt 
Dovber  ba3  %lMi  bureb  eine  fyinjugefefcte  ©dure  ge* 
fdttigt  bat.  £)ann  aber  nimmt  ba3  £>arj  feine  doj 
rige  S3efc^)affent)ett  wieber  an  unb  §tet>t  ftd)  in  Älümps 
eben  jufammen,  welche  eine  betrdcbtlicbe  «Quantität 
garbejioff  jurücfbalten,  £)iefe  gebt  oerloren,  wenn 
man  bie  ^)arjtbeil($en  burd)  ba3  giitrum,  ober  burd) 
ba$  ©teb,  baoon  abfonbert  Unterlaßt  man  bie  feg, 
fo  bangt  fiel)  baS  £ar$  an  bie  in  ben  Äeffel  getaueb* 
ten  3euge  an  unb  oerberbt  fte  fammt  ber  garbe. 

2)iefe  ©dbwierigfetten  galten  ben  SSortbeifen, 
weld&e  man  Don  ben  2t(falien  in  ber  2tu8jtebung  bei 
garbeftoffe  au£  beiben  Warfen  erwartet,  bas  (Bleich 
gewiebt  Snbejfen  ift  baju  bie  ©oba  unb  baö  2fm* 
montaf  weit  bienlicfyer,  alS  bie  s})otafcbe,  welche  bie 
garbe  bei  weitem  niebt  fo  febon  barjMt. 

3ablreid)e  S3erfud)e  baben  gelebrt,  baß  bie  ©au* 
ren,  wiewobl  niebt  bie  einzigen,  boefy  bie  bellen  Sßit* 
tel  ftnb,  welcbe  man  anwenben  fann,  um  bie  garbe* 
jioffe  beiber  PacFe  in  SBaffer  aufloelicb  unb  fdbig  $u 
macben,  ftcb  mit  ben  Seugen  ju  fcerbinben  :  aber 
niebt  alle  Sauren  ftnb  in  bemfelben  ©rabe  baju  ge; 
eignet  SMe  ©alpeterfdure  febieft  ftcb  baju  am  xo& 
nigjlen,  weil  fte  bergeflalt  auf  bie  garbe  wirft,  baß 
fte  nur  noeb  blaßgelb  färbt.  £>ie  ttegetabilifc&cn 
©duren  fielen  allgemein  in  einem  ju  fco^en  greife 
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unb  würben,  wenn  fte  n\ä)t  fefjr  concentrirt  flnb, 
t?on  fc&wacber  SBirfung  fet>n.  Sie  ©<#wefelfdure 
unt)  bie  ©aljfdure  machen  fold)e  ©d)wierigfeiten 
nicfyt;  bie  le^tere  aber  anbere,  von  welchen  mir  nadE); 
ber  reben  werben.  2)ie  ©c&wefelfdure  tji  jeber  an* 
bern  oorjujieben,  t>ornel)mlid),  weil  fte  ba3  $arj 
jertbeilt  unb  e£  üerfyinbert,  ftd)  an  bie  3euge  artjm 
fangen  unb  ba3  garbebab  ju  üerberben. 

SDZan  wenbet  bafyer  ju  biefem  3wecfe  in  @ng* 
[anb  außer  ber  reinen  ©cbwefelfdure  au<$  wo(;l  ein 
Semifd)  t)on  ©djwefelfdure  unb  ©aljfdurc  an.  @in 
Ueberfcfyuß  üon  ©aljfdure  ift  nadE)tf)eÜig  ,  inbem  er 
)ie  ^avbe  in'3  $omeran$engelbe  jiefyt  unb  ben 
ludern  leicht  einen  gereiften  2tnfd)ein  üon  JÄaufr* 
)eit  gibt. 

Um  aber  bie  ©$wefelfdure  in  ben  ©tanb  jtt 
efeen,  baß  fte  f)invei^enb  wirft,  muß  man  fd)led)ter* 
>ingS ,  felbtf  wenn  man  fte  in  ganj  fleinen  Stetten 
itnwrnbet,  bie  ßaefe  in  ein  ganj  feines  $uloer  oer^ 
oanbeln ,  beoor  man  fte  mit  ibr  in  33erübrung  bringt. 
Da  beibe,  befonberö  ber  iafciaU ,  nidf)t  immer  eine 
lleic^e Spenge  garbejioff  enthalten,  fo  tbut  man  wot)l, 
oenn  man  t>on  bem  einen,  ober  t)on  bem  anbern, 
'aebrere  giften  t>oß  unter  einanber  mengt,  um  ein 
3anje§  t?on  gleicher  33efd)affenl;eit  ju  erhalten,  unb 
en  Sdiber  nad)  einigen  groben  in  ben  ©tanb  ju 
'?^en,  üon  bem  Erfolg  feiner  Arbeiten  riebttg  $u  ur* 
peilen  unb  bie  ©cf)wierigfeitcn,  welken  er  fonft  aitS* 
efefct  fet)n  würbe,  ju  oermeiben. 

Um  ba3  2acf.-?afe  unb  ba§  CadP=bt>e  $u  mablen, 
erfahrt  man  in  Jfonbon  auf  eine  eigene  SBeife.  9Ran 
ermalmt  fte  erff  auf  einem  t>et  tifalen  9J?ül;lftein,  ber 
d)  in  einem  freieformigen  (leinernen  £roge  brel)t, 
u  einem  gröblichen  $)ulüer.  Um  ben  SÖerlujl  ju 
ermeiben,  womit  ba$  ^Puloern  troefener  ©ubjlanjen 
erbunben  iß,  feuchtet  man  bajfelbe  in  bem  9)?aafe 
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ba#  c8  jufammcn  bleibt,  mit  SBaffet  an.  £)iefc§ 
spulüer  mafylt  man  auf  f (einen  borinjontalen,  ben 
©etreibemul)len  dbnlidben  SRüblen,  Don  weisen  bie 
eine  grabe  über  ber  anbern  fid)  beftnbet,  fo,  ba§  ba$ 
feud)te  ^)utx>er  Don  ber  obern  jrotfd&en  bie  Steine 
ber  untern  herabfallt.  SSon  ber  untern  SBlüpU  trogt 
man  e3  in  boljernen  Bulben  in  l)6ljeme  Äubel,  laßt 
e§  fid)  fefeen  ünb  jiebt  baö  ungefärbte  SBaffer  Don 
ber  SDbevflddbe  herunter. 

2)en  33obenfa£  fluttet  man  in  ein  bleiernes  ©e-* 
fd£  Don  jureid&enber  ©ro$e,  um  if)n  mit  Derbunntei 
©<#roefelfäure  ju  bebanbeln. 

2Mefe3  SSerfabrcn  fann  man  im  Äleinen  auj 
JReibejleinen  nacf)al)mcn. 

3m  Satyr  1815  nahmen  bie  ©ebrüber  DfenbcL 
mer  in  2Bien  ein  lOjä^ugeS  patent  auf  bie  2(u$jte. 
bung  beö  rotten  garbejioffeS  au3  bem  Zad-ide,  wcl 
ct)e$  wir  bier  im  2fuejuge  mitteilen  wollen. 

A.  Reinigung  be£  ^igmenteö  Dom  <2cf)ell 
lacf  unb  Don  unbenufcbarem  SittcFftanbe. 

£>er  robe  garbejioff  wirb  gef feint  unb  gepuffert 
unb  bann  in  einem  ©efd£e  mit  bem  4-|fad)en  ©c> 
roteste  Sßeingeift  Don  36  ©rab  übergoffen,  langfan 
unter  beffdnbigem  Umrubren  jum  Äocfyen  erbiet  un? 
nod)  beiß  ausgepreßt.  SDer  in  bem  £ud)e  ober  ben 
fonfiigen  3)reßapparate  jurücfgebliebene  garbefroj 
wirb  au§gewafd)en  unb  ber  9?ucfflanb  getroef  net.  SJfai 
fann  bie  Reinigung  burdb  eine  öftere  SBieberbolun 
ber  Operation  ocrDotlfommnen.  2fuä  bem  auSgepreß 
ten  SBetngeifte  gewinnt  man  ben  @cbell(acf,  ben  bei 
felbe  auö  bem  Sacf  aufgeloft  fyat,  bur$  Stbbampfen. 
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B.  ÜKetfjoben  jur  H uffc&ließung  ober  Ttuf- 
löfung  be3  ßadhgafe. 

(Srfte  SD?etf)obe.  9)?an  nimmt  5  $fb.  SBein* 
tqcijl  t>on  36  ©rab  unb  rieft  1  $Pfb.  "rauc&enbc  ©aljö 
jaure  baju.  SDfit  biefer  SÄtfc^ung  reibt  man  ba§  ge* 
reinigte  ober  ungereinigte  Pigment  an,  woburd)  e$ 
jt<$  mit  fd&ön  carmoiftnrotf)er  garbe  auftöji.  9)?an 
fann  babei  auef)  SBdrme  anwenben. 

3  weite  9)2 c 1 1; o b e.  SJJan  nimmt  ben  gerei; 
nigten  ober  ungereinigten  §arbejioff,  laßt  il;n  mit 
weichem  Sßaffer  fieben  unb  fluttet  fo  viel  1HM\ 
binju,  aU  jur  2fufl6fung  be3  §avbc|iojfe§  nottjig  bc* 
funben  wirb.  35ann  ftltrirt  man  unb  bampft  ab. 
SBiH  man  bie§  Präparat  auflöfen,  fo  reibt  man  eö 
mit  SBafier  ab.  25ie3  fc&eint  ber  au6  Snbicn  to\m 
menbe  gaefcb^e  $u  fepn. 

Srttte  SJietbobe.  £)ie  3ubereitung  be§  2ad 
2afe  mit  2flfalt  maefct  ba3  Pigment  jwar  fcfjon  im 
falten  SBaffer  lösbar,  fegt  aber  bem  ©ebraud)e  beim 
gdrben  ©djjwicrigfeiten  entgegen;  ein  beffereS  2Cuftö* 
fungSmittel  aber  ift  ber  S3oraj\  SDZan  mengt  ju  btc- 
fem  3wecf  1  $Pfb.  gepulverten  SBorajc  mit  4  9>fb.  ge* 
pulverten  £atf;ßa?e  unb  Fod)t  baffelbe  mit  feinem 
20fad)en  ©ewtd)t  an  Söajfer. 

S3 1 er t e  SJJettjobe.  ©er  £act*$afe  wirb  mit 
etwas  SSaffer,  fo  fein  als  möglich,  abgerieben,  bann, 
nadjbem  ft<§  berfelbe  gefegt  fyat,  baS  oben  ftefycnbc 
flare  SBafier  abgegoffen  unb  ber  Siutfjianb  in  einem 
bleiernen  ©efdße  mit  ©d)wefelfdure  (auf  4  $fb.  gar* 
bejioff  3  $fb.  mit  6  ?Pfb.  SBaffer  vevbünnte  ©dure, 
von  66°  S3eaume)  übergoffen  unb  im  ©ommer  12, 
im  SBinter  24  ©funben  fi$  felbjl  uberlaffen.  iSanu 
gibt  man  auf  jebeö  $Pfunb  ßadhfiafe  ein  9)faa3  fte* 
benbeo  SBafter  ju,  rül;rt  um,  laßt  bie  2Cufl6fung  fid) 
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fegen  unb  24  ©funben  flehen,  worauf  man  bie  ftare, 

rotbgefdrbte  glüffigfeit  abgiept.  25af]elbe  S3erfat)ren 
wiebevfyolt  man  mit  bem  Sfütfjtanbe  fo  lange,  bis 
ba3  focbenbe  äßaffer  feine  gavbe  mehr  ansieht.  Um 
fr c±>  baüon  ju  uberjeugen,  übergießt  man  eine  f  leine 
Portion  be3  33obenfa£e§  mit  einer  2Uifl6fung  t>on 
foblenfaurem  Patron,  weldbe  ftcfy,  fobalb  nocf)  garbe* 
ftoff  üovbanben  i|T,  augenblicflid)  rotl;  färbt,  3n 
biefem  Sali  übergießt  man  ben  -  Sßobenfa£  mit  bem 
ferbflen  ober  werten  Steile  ber  früher  angewanbten 
©chwefelfduiemenge  unb  wieberholt  ba§  oben  ange* 
bene  83evfal)ren. 

Sfn  bie  in  einem  bleiernen  ©efdge  Rammen* 
pegoffenen  2fu$wafd)ewaf[er  ober  tnelmebr  rothgefdrbten 
2(ufl6fungen  be3  $igment§  werben  auf  jebe  4  $Pfb, 
barin  enthaltene  ©d)wefelfdure  2  $Pfb.  reiner ,  fein  i 
gepulverter,  gebrannter  Äalf  gettjan  unb  alleS  gut 
umgerührt.  $li\n  bilbet  ficb  in  ber  2Tuflofung  fcfywe* 
felfaurer  Äatf  (©ppS),  welcher  ju  ©oben  fallt,  unb 
*>on  welchem  man  bie  obenftehenbe  glüfftgfeit  abgießt 
unb  als  ?atfpr dparat  jum  Sarben  aufbewahrt,  j 

©ben  fo  fann  man  ben  ©toff  aud)  behanbeln, 
wenn  man  bie  üorbin  angegebene  Sßafjermenge  nur 
mit  1  9>fb-  ©d)wefelfdure  t>on  66°  für  jebe  2  9)fb.  » 
garbejfoff  auf  ben  legten  föütM  unb  in  bleiernen 
©efäffcn  gut  umrührt,  *pat  bie  SDlifdjung  im  ©om* . 
mer  24  ©tunben,  im  SBinter  72  ©tunben  gejtanben, 
fo  iß  fie  jum  gdrben  fertig. 

£)en  aufgeloflen  garbejioff  be§  Cacf^aFe  fann 
man  jur  gdrbung  be3  ©<$arlad)rothen  entweber  auf 
einen  3ug,  ober  auf  jwei  3üge,  anwenben,  wie  bie 
ßocfyenille. 

Sur  2fu6jiel)ung  be§  garbefioffe§  au§  bem 
ßacf^bpe  finb  jwei  £>ritttheile  ©d^wefelfdure  t>on 
ber  bei  bem  Sa&Sfafe  uorgff^riebenen  Quantität  ja* 
reic&enb. 
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©o  wenig  jufammengefekt  aud)  bic  angegebene 
Jfetbobe  ifi,  fo  werben  bic  Harber  e3  t>teUetct)t  bodb 
infamer  finben,  ba$  8acf;2afe  ober  ba£  ßadhbpe  bloS 
lit  ber  ©dbwefelfdure  ju  betjanbeln,  ofyne  ftcf)  bie 
)Hü)C  ju  geben,  ben  garbejloff  Don  fremben,  ^arju 
en  unb  evbigen  Stetten  ju  fonbern.  £)enn  e$  tft 
ereitS  bemerft  worben,  baß  bte  ©cfywefelfaure  bie 
:tgenfd)aft  beft^t,  ba3  v£)arj  fo  abjufcbeiben,  baß 
'ine  Sbeilc^en  weber  ben  3eugen,  nod)  ber  garbe 
adf)tf)ei[ig  fepn  fonnen,  Sn  biefem  galle  wirb  ber 
arbeftoff  ftd()  in  bem  S^^ebabe  aufiofen, 

3u  biefem  3roetf  nimmt  man  auf  2$)fb.  trocfcn 
ewogeneS  Sacf-Safe  1  f)f&.#  unb  auf  2  |>fk  eben; 
iUS  trotten  gewogenes  gacfsbge  §  $fb.  ©c&wefel* 
iure  Don  66  ©raben,  unb  nadjbem  jebe  biefer  ©trtfe 
anjen  auf  bie  früher  befd&riebene  SBeife  befeuchtet 
>nb  gemablen  würbe,  mengt  man  fie  in  einem  blei* 
nen  ©efdß  mit  ber  angegebenen  Üftenge  ©d)wefeU 
'iure  unb  laßt  fie  im  ©ommer  24,  unb  im  Söinter 
12  ©tunben  jief>:n.  ©ogleid)  ©ebraud)  baoon  ju 
lachen,  ifl  nid)t  notbwenbig,  benn  eS  f)&lt  ftd)  meb* 
:xe  SÄonate,  ofyne  ftd)  ju  Derdnbern.  33lo3  geneg* 
[*  2adP;2afe,  ober  ilacf^bpe  obne  ©c&wefelfäure 
ber  würbe,  befonberS  an  einem  warmen  Srte,  balb 
k  gdulniß  geraden.  ©iefeS  Präparat  wollen  wir 
i$  ^ad^bye^rdparat  nennen. 

3n>ei  bis  biet  $)funbe  iafciah  unb  eine  etwas 
einigere  Quantität  gatf^bpe,  je  nad&bem  jebeS  be; 
baffen  ijf ,  fonnen  fo  Diel  wirfen,  wie  1  9)ft\  So; 
)eniüe.  Um  aber  ber  garbe  met)r  £eb()aftigfeit  ju 
eben,  muß  man  ben  fedE)ffen  ober  ben  ad)ten  Sbeil 
tel)r  falpeterfaureS  3inn  ober  eine  anbere  3innauf; 
>fung,  als  man  mit  ber  6od)enille  anwenbet,  in  ben 
Ceffel  gießen,  weil  bie  Sbonerbe,  burd)  welche  bei 
er  bereite  befcfyrtebenen  ^Bereitung  beiber  ßaefe,  ber 
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$arbeftoff  niebergefd&lagen  ijf ,  unb  t>on  weitem  etr 

St)eil  oon  ber  ©djwefelfdure  aufgeloft  unb  jurücf: 
gehalten  worben  tft,  ber  garbe  einen  <Sarmotftnfd)eir 
gibt,  wenn  man  nid»t  ba3  3inno^b  in  einer  fo  gvo. 
fjen  Quantität  anwenbet,  baß  e£  burd)  bie  lieber 
maebt  feiner  #njiebung  bie  ^njiebung  ber  Sfyonerb 
entfrdftet  unb  ibre  SSerbinbung  mit  bem  3euge  un' 
mit  bem  Smbejloffc  »erbinbert* 

SD?an  f)at  eingefeben,  baß  bie  $arbe,  welche  be 
Sacf  liefert,  ben  ©duren  weit  beffer  wiberjtebt,  al 
bie  garbe  auS  ber  @ocbenille* 

Um  buycfc  eine  einjige  Operation  fd&arlac^rot 
ju  färben,  füllt  man  einen  zinnernen  Äejjel  mit  ei 
ner  juteufyenben  Quantität  reinem,  weiden  SBaffc 
an,  fe|t  auf  10  9>fb.  3eug  1  $fb,  SBeinjlein  51 
ober,  roa§  beffer  ift,  SBeinjlemrafym  (Cremor  tar 
tari),  unb  legt  eben  fo  t>iel  geflogene  £luercitronrint 
ober  ©elbfyoljfpäne,  in  einen  leinenen  ©aef  gefüll 
binein,  um  ber  garbe  ben  jur  25arftellung  beS  ©d>a' 
lacftS  nötigen  gelben  ©cfyein  ju  geben*  Sft  bie  m 
biefen  Sngrebtenjen  angefüllte  glüfftgfeit  jum  Äodje 
gefommen ,  fo  gießt  man  ba£  falpeterfal^faure 1 
3inn,  ncbji  ber  jureiebenben  Quantität  bes>  2a(Ma 
ober  beS  ßaef  *  bpe  s  Präparats  binein  unb  rül)rt  bc 
S3ab  buref)  einanber.  hierauf  taucht  man  ben  ei 
wenig  genesen,  auf  ben  ^afpel  gegangenen  3et 
binein  unb  winbet  il)n  barin  fo  lange  auf  unb  ni 
ber,  bis  er  bie  garbe  fatt  unb  lebhaft  angenomme 
bat,  wa§  gewobnlid),  wenn  man  ba3  Äocfyen  g 
borig  unterhalt,  in  ber  3eit  t>on  einer  ©tunbe  g 
fdjeben  ift. 


*)  SBenn  man  (Sal^f&nre  ftatt  (Scbwefelfattte  angewe 
fcet  bitte,  um  Den  garbefteff  fce*  ^ad8S  aufoulofen,  fo  t>urf 
rnem  nur  faijfauteö  $xxm  anwenDen* 
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Söenn  bie  angewanbte  Quantität  be§  einen  ober 
bc§  anbern  ^Präparats  ntd^t  jureid)t,  fo  g t e f> t  man 
ben  3^ug  aue>  bcm  33abe,  wtnbet  il;n  um  ben  |>a§* 
pel,  fegt  nod)  einen  £t)eil  oon  bem  einen  ober  oon 
bem  anbern  t)inju,  rüfyrt  ba3  S3ab  bur$  einanber, 
taucht  ben  3eug  wieber  hinein  unb  befyanbelt  it)u 
!  wie  oorber. 

£)iefe  Unterbrechung  ber  Arbeit  fann  man  aber 
üermetben,  wenn  man  oon  bem  gacfprdparat  etwaS 
meljr  anwenbet,  als  gcrabe  erforberlid)  tfi«  £)a3 
UebermaaS  t)at  man  bei  ber  gdrbung  anberer  Stoffe 
jum  33ortt)eil. 

5jl  bie  Hxbtlt  oollenbet,  ber  3?ug  f)erau£ge* 
nommen  unb  gefpult,  fo  erfegt  man  bcm  SBabe  bie 
abgegangene  §lfifftgfett  mit  flarem  Sßajjer,  fegt  wie« 
j  ber  bie  gehörigen  Quantitäten  SBeinflein,  ©elbfyolj, 
ober  JRinbe  oon  £luevcitronf)olj,  unb  oon  bcm  einen 
ober  bcm  anbern  2a<f  Präparat ,  wie  ba3  cvfte  SOJal, 
l?tnju ,  bringt  ba3  S3ab  jum  Äocfyen  unb  färbt  an« 
bere  ©tuefe, 

Sjat  man  ba§  elfte  Sacf  Präparat  angewenbet, 
fo  fann  man  bie  ^dvbung  fo  oft  wiebevfyolen,  aI3 
man  will.  £at  man  Rc$  aber  be3  jweiten  9)rdpa* 
ratS  bebient,  fo  muß  man,  ef)e  nod)  bas>  S3ab  oon 
ben  ftd)  meljrenben  unauflöslichen  Steilen  beffetben 
trübe  wirb,  mit  bem  Sufegen  ber  garbe^Sngrebien* 
gen  aufboren,  gn  beiben  Sailen  aber  fann  man 
burd)  blaffere  Farben  ba3  Sab  an  garbeftoff  gdnj* 
lid)  evf$öpfen. 

Själt  man  eS  bei  ber  2fnwenbung  be3  Sacf^bye* 
^Präparats  für  bienlid),  einen  £l)eil  ber  barin  entfyal* 
tenen  ©d)wefel|aure  ju  binben,  bamit  bie  ©toffe 
nicf)t  eine  raube  Sberfldc^c  befommen  —  wa3  man 
ber  SBivfung  ftarfer  ©duren  jufc&reibt,  —  fo  fann 
man  bem  23abe,  wdfyrcnb  ber  Arbeit,  auf  jebes  ^Pfunb 
©cf)wcfelfdure  1£  obee  ^od&jlenö  2  $funb  fo^lenfau- 
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reS  Patron,  ein  wenig  auf  einmal,  $ufeQtn.  £>a§ 
fcfcwefelfaure  Patron,  welches  burd)  btefen  3ufa£  entj 
jteht,  ift  ber  ©djarlachfarbe  nid&t  nad&t&eilg,  fonbern 
vielmehr  nü^lid^.  2)icS  würbe  nicht  ber  §all  fepn 
mit  bem  faljfauren  Patron  unb  mit  jebcm  anbern 
neutralen  ©alje,  welches  ftd)  bilben  fonnte.  Steg 
ift  ein  ©runb  mehr,  ju  ber  ^Bereitung  be£  8acf8 
bie  ©chwefelfdure  ber  ©aljfdure  unb  anbern  ©duren 
ttorjujiehen. 

ÜDaS  falpeterfaljfaure  3mn  lagt  ftd)  auö)  burd) 
faljfaureS  Stnnorpbul  erfe^en,  roelc^e^  burd)  bie  in 
obigen  Präparaten  enthaltene  ©djwefelfdure  bann  in 
fcbwefclfaljfaureS  3innojct)bul  üerwanbelt  wirb.  12 
Pfunb  einer  gefdttigten  2fufl6fung  t)on  fal^faurem 
ßinnorpbul  reiben  $m,  um  iOO  $Pfunb  3?ug  ju 
färben. 

SBoBfte  man,  anjiatt  einen  Sfyeil,  bie  ganje  in 
bem  Sacfsbpe  s  Präparat  enthaltene  Quantität  ber 
©chwefelfdure  binben,  fo  würbe  bie  fdrbenbe  ©üb* 
fianj  in  bem  Steffel  nidbt  reichlich  genug  ausgesogen 
werben  unb  bie  ©toffe  roenig  burcfybringen. 

SBill  man  bie  gdrbung  mit  jwei  Operationen 
berridbten,  fo  üerfdbrt  man  auf  folgenbe  Sßetfe. 

Sflan  fdjüttet  bie  #dlfte  t>on  ben  bei  bem  er* 
ften  Verfahren  t>orgefchriebenen  Quantitäten  be3 
SBeinjfeinS ,  ber  Sinnauflofung  unb  be3  gatf^afe; 
ober  beS  Sadf  ^bpe^rdparateö  in  ben  mit  ber  jureb 
chenben  Quantität  2öajjer  angefüllten  Äejjef,  fe£t  auf 
biefelbe  SBeife  ebenfalls  bie  #dlfte  ber  ttorgefchriebe* 
nen  Quantität  be3  gifetholjeS  ober  ber  SRinbe  be§ 
ßuercitron&oljeä  tjtnju  unb  behanbelt  in  bem  fod)en* 
ben  33abe  ben  3eug  mit  bem  $afpel  brei  33iertelftun* 
ben,  ober  fo  lange,  big  baffelbe  an  garbejloff  bei* 
nahe  erfchopft  iji  Sann  nimmt  man  ihn  h^aue», 
tton  bem  £afpel  ab,  unb  laßt  ityn  abtropfen,  ohne 
ityi  ju  (pulen. 
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ttnterbeffen  füllt  man  einen  anbern  jtnnernen 
«fffl  mit  SBaffer  an,  fcfoüttet  bie  anbere  £dlfte  be£ 
ißeinfteinS,  ber  ßinnauflofung,  be3  2a<f  Präparats 
inein  unb  fegt  bie  übrige  Hälfte  be3  gifetfooljeS 
Oer  ber  9?inbe  be§  SluercitronholjeS  fyinju,  bringt 
en  ©toff  auf  ben  £afpel  unb  bref)t  ita  fo  lange 
i  bem  focfyenben  S3abe  auf  unb  nteber,  bis  er  Doli* 
Wimen  fatt  unb  lebhaft  gefärbt  ijh 

SSon  bem  übrig  gebliebenen  S5abe  ftnbet  bei 
iefem  S3erfat)ven  biefelbe  2(nwenbung  jlatt#  wie  bei 
em  erjten. 

SBenn  man  bie  Quantität  be§  einen  ober  be§ 
nbern  2acf  s  Präparats  um  ben  vierten  £t)eil  t>er* 
linbert  unb  gegen  ba3  @nbe  ber  Arbeit  auf  jebeS 
)funb  (Stoff  J  ßotf>  ßocfyenille  jufegt,  fo  erhalt  man 
ine  ©cbarlacfyfarbe ,  roelcfye  ber  au£  lauter  ßocfye* 
;ille  gefärbten  an  ©<$6nf)eit  unb  2ebf)aftigfeit  gleid) 
ommt. 

2)ie  unangenehmen  Solgen,  roelcfye  ber  lieber* 
ä)u$  an  ©cfywefelfdure  bei  bem  gdjben  mit  ßacf 
jerbeifüfyrt ,  haben  bie  englifd&en  gdrber  bewogen, 
eit  ber  Einführung  be3  Jfad^bpe  ben  ©ebraud)  ber 
Sdfjwefelfdure  ganj  bei  Seite  ju  fegen  unb  ficf)  jlatt 
wfelben  allein  ber  ©aljfdure  ju  bebienen,  inbem  bie 
entere  fd)on  allein  im  ©tanbe  iji,  ftd)  mit  ber  bem 
5avbe(loff  jugefegten  5lt)onerbe  ju  Derbinben  unb  bie 
kleine  Spenge  be3  barin  nod)  enthaltenen  |>arje^  auf* 

£)iefe  ©dure  —  ber  ßacfgeifi  —  bejfeht  au§ 
einer  2(ufl6fung  von  3  9)fb.  3inn  in  60  $fb.  ©alj« 
fdure  t?on  1,190  fpeciftfchem  ©eroicfete,  £>ie  2(uflö* 
fung  tjt  ungefärbt  unb  raucht  £)a3  ©d)eiberoaffer 
wuß  ganj  rein  t>on  falpetriger  ©dure  fepn;  ba3  bejle 
bejiebt  au3  ©alpeterfdure  Dom  fpeciftfd)en  ©eroicfyte 
1,170,  roelcfeer  man  ben  20jien  2hetl  ©aljfdure  von 
1,190  jugcfefe*  fcat. 
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Äußevbem  bebient  man  ffcb  nocfy  folgender  #uj 
lofung  be5  3mnS.  Sftan  gießt  28  s])funb  Scheibe 
roajjer  in  ein  irbeneö  ©efaß,  \x>el^eö  oben  weiter,  ul 
unten  ift,  unb  t&ut  eine  £anbooU  granulirteS  3in 
ba$u.  Sft  bieS  aufgeloft,  fo  tfout  man  üon  neuer 
Sinn  baju  unb  fo  fort,  bis  4  s})fb.  Sinn  aufgelo 
finb.  SDann  überlast  mau  bie  glüfitgfeit  12  ©tun 
ben  ftd)  [tlbftj  unb  fte  {ji  fertig. 

S)er  SSßemjlein  wirb  in  93u(oerform  angewenbe 
unb  jur  v£)erooibringung  be3  gelben  ©tid)e$  ber  garfc 
bebient  man  ftd)  be3  SelbljoIjeS  (junges  gifetljolj 
Rhus  cotinus)  in  ©pdnen  in  einem  ©acte  einge 
fdjlofien.  9Äan  bebient  ftd)  jinnerner  Äeffel  mi, 
fupfernen  S36ben,  ba  bie  ganj  jinnernen  bei  große 
^)i^e  leicht  fc&mcljcn. 

3ur  SRifdjung  be£  garbeftop  fefct  man  auf  je 
bc§  $funb  fein  gepulverten  £ac?;bpe  DT,  %  ^inte: 
(a  1  sJ)fb.  8  2ott>)  gaefgeiji  unb  mengt  e3  gut  buve 
einanber.  3u  bem  babuvd)  entjlanbenen  bidfen  58h 
fefct  man  auf  jebeS  $funb  ßaef-bpe  4  UnjenmaaS  be 
3innauf[6fung,  mengt  aUe6  gut  unb  (aßt  e3  6  ©tun 
ben  rubig  fielen.  SÖie  ju  fdrbenben  3euge  müffei 
mit  SBalfererbe  unb  SBaffev  gereinigt  unb  burcfyau 
entfettet  fepn. 

3u  100  $fb.  ffarfem  Zuö)  bringe  man  300( 
f)ft>.  SBaffer  in  einen  jinnernen  Äeffel,  bev  baoo; 
auf  f  angefüllt  wirb,  bis  auf  52|°  Keaumur  un 
tbuecDann  eine  ©c&afe  t>oIl  Äleie  unb  20  Sotf;  Sinn 
auftofung  hinein.  £>en  ftd)  bilbenben  ©djaum  nel;m 
man  ab  unb  tbue,  fobalb  ba§  Sßaffer  foc&t,  10 
DfunS  Sacf.bpe  DT ,  ben  man  juoor  mit  8f  ^fun 
Sacfgeijl  unb  4  3>fb,  12  gotf)  3innauflofung  gemifd) 
bat,  unb  Eurj  barauf  10£  tyfb.  SBeinjlein  unb  «i 
9>funb  in  einen  ©aef  eingefcbloffeneS  ©elbfjolj  baji 
unb  lafe  alleä  5  Minuten  fod&en.    JDarauf  bdmpf 
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tian  baö  geue*  unb  fefet  nod)  200  5>fo.  falte!  SBa'f* 
fcr  unb  gleidb  barauf  13  *Pfo.  4  gott)  3innauflofung 
Daju.  ^Darauf  wirb  baS  £udb  10  SKinuten  lang  in 
wm  S?fotte  bcrumgcbafpelt,  frifd)  geucr  untergcmadbt 
'unb  bie  SJlaffe  fo  fd^neU  at$  möglich,  ^um  Sieben 
gebraut,  unbwdbrenb  baS  £ud)  langfam  barin  b,* 
roegt  rotib ,  eine  ©tunbe  (ang  im  Äocfcen  erhalten. 
Sann  wirb  ba§  5Eud&  im  fließenden  SBajJer  auSge-- 
fpult  unb  im  SBalf  jtoef  mit  reinem  SBaffer  be&anbelf. 
©od  bie  ^arbe,  welche  einen  bläulichen  ©d)ein  er» 
bdlt,  mefyr  tn§  ©elblidE)e  jiel>en ,  fo  net)me  man 
weißen  fIorentinifd)eiv  SSeinjtein  unb  etwas  mcf)r 
©elb&olj. 

Um  25  Spfunb  Sfterino,  Sud)  ober  Staudt  nad) 
englifd)er  SRetljobe  fd)ar(ad)rotl)  (^u  färben,  folt  man 
nadE)  ©Araber  2  9)fimb  jart  geflogenen  unb  fein  ge* 
geftebten  ßacfsbpe  in  eine  ©cfyale  üon  sporjellan  ge* 
ben,  bei  fortwdbrenbem  Umrubren  2|  ^Pfunb  ööh 
f  ber  nad)  SSorfc&rift  bereiteten  engtifcfyen  3innaufl6* 
fung  jufc^en  unb  biefe  s3J?ifd)ung  roemgjlenS  12 
©tunben,  ober,  waS  beffer  iff,  noef)  langer  ftel;ea 
Iaffen.  9iun  wirb  ber  Äeffel  mit  reinem  2ßaffer  ge* 
füllt  unb  biefem  2  ^funb  javt  gepulverter  fn;fiailia 
ftrter  SBBetnjletn  unb  ungefähr  bie  Hälfte  t)on  bein 
nad^  SBorfdjrtft  mit  3tnnauflöfunq  gelogen  ?acf-b\;e 
gugefefct.  <$>at  bie  glufftgfeit  15  9)itnuten  gut  burd)* 
gebd)t,  fo  bringt  man  bie  3euge  tyinein  unb  laßt  fte 
bret  SSierteljlunben  gut  fod)en,  worauf  man  fte  fyers 
ausbringt,  ben  no$  übrigen  gelogen  Sacfsbpe  nebjt 
i^Pfb.  3tnnauff6fung  f)injufe£t  unb  bamit  bie  3euge 
abermals  brei  SSierteljlunben  fodjenb  bebanbelt.  9fad) 
bem  Sdrben  muffen  bie  3euge  moglicfyft  rein  gefpult 
unb  gut  gef topft  werbein 

2)er  nad&  biefem  S3erfafyren  gefärbte  ©djarlad) 
au§  2ac?;bpe  tfl  üon  bem  weit  fojifpieligercn  ©c^ar> 
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la#  au§  doc^enttte  fc&wer  gu  unterfcf)eiben.  SD? 
£tngufefcung  von  ©elbtjolg  laßt  ftcf)  btefer  ©df)arla< 
vielfältig,  ja  felbjl  bis  gur  Srangefarbe  nüanciren. 

35aS  £)tnglerfd)e  SSerfal)ren ,  weld&eS  ftd)  ber 
englifcöen  fef>r  nähert,  nad)  welchem  mit  2acf;bt)e  et 
eben  fo  fd)6ne$  unb  weit  bauerf)aftere§  ©cfjarlacl 
alS  mit  ßod)enilIe  gefärbt  wirb,  ifi  folgenbe§. 

Um  100  9>funÖ  SBolIentucf)  fc&on  feurig  fc&at 
lac&rot&  gu  färben,  ftnb  erforderlich  :  8  Dft>.  ^acf^b? 
(für  gröbere  Südjer  *  f>fb.  mef)r),  1  $fD.  ©elb^oli 
10  $fb.  SBeinffein  unb  25  9>fb.  falpeterfaljfaure  3inn 
auflofung.     3um  guten  ©elmgen  ifi  bie  möglich) 
feine  3ertl)eilung  be$  £acf;bpe3  unumgänglich  notf)ig 
SKan  floßt  if)n  guerfi  unb  ftcbt  iftn  burcf)  ein  £aar 
fteb,  bann  rüt)rt  man  if)n  mit  faltem  SBaffer  in  einen 
fieinernen  Sopfe  gu  einem  bünnen  33rei  an  unb  reib 
tf)n  burcfy  eine  fogenannte  sprdparir*  ober  garbemüfyl 
fo  lange,   bi§  man,   wenn  etwa§  bavon  auf  bot 
ginger  gerieben  wirb,    nicfctS  Sfaufjeg  mefyr  waf)r 
nimmt   3n  Ermangelung  einer  folgen  ÜÄufolc  Eanr 
man  ben  £acf  in  einem  blanfen  fupfernen  Äeffe 
mittelfi  völlig  rofifreier  eiferner  Äugeln  gerreiben.  3< 
feiner  ber  Sacf  gerieben  wirb,   befto  ergiebiger  unt 
gleichförmiger  wirb  bie  garbe  unb  beflo  fcfyneller  wirt 
ber  gdrbeproceß  beenbigt. 

;Sen  fo  verriebenen  2acf;bpe  bringt  man  in  me^ 
rere  jieinerne  Söpfe,  wdfd)t  ba3  ©efdß,  in  welkem 
man  ihn  gerieben  hat,  mit  etwa3  SBajJer  au3,  ba§ 
man  ber  bicfen  SSftaffe  jufe&t,  unb  gießt  auf  jebeä 
$futtb  Sacf^bpe  12  Soth  rau<f)enbe  ©atgfdure  von  22 
©rab  nach  33ecF3  Aräometer,  bie  man  fogleid)  mit 
eben  fo  viel  SBaffer  verbünnt.  Sftan  rührt  nun  bie 
garbe  recht  gut  um  unb  laßt  fte  wenigflenS  24  ©tun* 
ben  lang  fiehen,  wdfyrenb  welcher  3ett  man  fte  mehr* 
maU  umrührt  ©a  ftd)  bei  bem  3ufa|e  ber  ©alj* 
fdure  viele  ßuftblafen  entwickeln,  welche  bie  9J?affe  in 
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bie  £>6()c  treiben,  fo  bürfen  t>ie  £öpfe  nur  ja  jwet 
Dritttbetlen  angefüllt  werben. 

Um  bellen  iji  e3,  wenn  man  bie  Sopfe,  ehe 
man  bie  geriebene  Sarbe  hineinbringt,  abwägt  unb 
Der  ganjen  ÜRafie  fo  t>tet  SBaffer  jufefct,  baß  auf 
jebe$*9)funb  gaef^bpe,  nebft  ber  ©aljfdure,  5  9)funt> 
©affer  fommen,  fo  baß  man  bann  für  jebe§  $)funb 
De3  jum  Sdrben  erforberlicben  troef nen  fcacfsbpeS  6 
jPfunb  be3  jubereiteten  §arbenanfafce§  nimmt 

3um  Sdrben  felbji  füllt  man  ben  jinnewen 
Steffel  gehörig  t>olI  glußwajfer,  bangt  ba3  in  ein  lei* 
■neneö  ©dcfd)en  gebunbene  ©elbbolj  hinein  unb  lagt 
DaS  Söaffer  foeben ;  bann  gibt  man  nach  unb  nad), 
in  fleinen  Portionen,  ben  geftoßenen  SBeinfiein  bin* 
m,  bamit  ba3  SBBajfer  burd)  bie  Äoblenfdure,  welche 
Durd)  bie  freie  ©dure  beS  SBeinjleinS  au$  bem  foblenfau* 
ren  Äalf  entbaltenben  SBaffer  entbunben  wirb,  nicht 
,uberldufr.  9tad)  bem  Äalfgebalte  bes  SBafferS  rieh* 
•tet  fid)  eigentlich  bie  SDlenge  be3  SBeinfleins.  Sfi  ber 
,2Beinjiem  geborig  aufgeloft,  fo  febdumt  man  bie  Un< 
.reinigfeiten  ab,  fegt  bie  3innoufl6fug  $u  unb  rü^rt 
DaS  S3ab  geborig  unter  einanber.  hierauf  laßt  man 
ibaS  auf  bem  $afpel  befmblic&e,  mit  Söaffer  burd); 
•nefctc  Such  in  ben  Äejfel,  winbet  c£  wdbrenb  be§ 
SlocbenS  jweimal  burd)  unb  jiel)t  e3  wieber  auf  ben 
jjafpel.  Sßenn  bieS  gefefteben  ift,  fdbüttet  man  ben 
geriebenen,  in  ©aljfdure  gelojien  ?acf;bpe  in  ben 
Steffel,  rührt  ba3  S3ab  gut  um,  laßt  e8  fcbnell  auf* 
Eoct>en ,  winbet  bann  baS  angefottene  Such  wieber 
hinein  unb  laßt  bae>  33ab,  unter  fleißigem  $tn;  unb 
|)erwinben  unb  regelmäßigem  Unterjfoßen,  lj-©tunbe 
lebhaft  fod)en.  9?ad)  biefer  3eit  xvinM  man  baö 
Sud)  auf,  fchldgt  e3  auf  einen  ©fragen,  lüftet 
e8,  fpült  e$  am  §luffe  unb  laßt  e3  enblich  fo  lange 
roalfen,  bis  bae>  SBaffer  ganj  flar  ablauft.  SBitt 
man  bie  garbe  im  hHjten  ©lanje  barjlellen,  fo  xtu 
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nigt  man  baä  &u#  nach  bem  Sdrben  in  Fo^enbem 
Äleienwafier  unb  wallt  e3  bann» 

SBenn  man  ba3  nun  fertige  2ud&  bem  Surf)» 
(dreier  übergibt,  fo  muß  man  ihm  vorjüglid)  Kein* 
lid)feit  unb  bie  2(nwenbung  ganj  retner  ^reßfpdne 
empfehlen, 

#at  ber  gdrber  größere  Quantitäten  Sud)  in 
(Scharlach  ju  färben,  fo  fann  er  ftd)  be3  übriggeblie* 
benen  33abe3  bebienen;  er  nimmt  bann  vom  ©elb* 
bolj,  vom  SBeinjietn  unb  von  ber  3innaufl6fung  von 
jebrra  ben  vierten  Streit  weniger,  als  juerji,  von  bem 
&uf;bt)eanfa&,  «ber  immer  bajfelbe  Sßerbdttniß,  weil 
ftd)  ber  grarbejioff  beffelben  immer  ganj  auSjiift 
unb  mit  ber- Safer  ber  §3Me  verbinbet  2Ban  fann 
ba$  S3ab  auf  längere  3eit  aufbewahren,  bann  muß 
man  eS-aber  von  ben  ftd)  abfe^enben  Unreinigfeiten 
befreien,  wa§  am  heften  baburd)  gefc&ieht,  baß  man 
e£  in  reine  fyol^evne  ©efdße  fc&opft,  nad)  einiger 
Stube  bie  flare  glüffigfeit  abwarft  unb  jum  2(ufbe< 
wahren  wieber  in  ben  jinnernen  Äefiel  jurüdgießt. 

Sie  ©c&arlacbfarbe  wirb  auf  biefc  2lrt  um  ein 
©ritttbeil  wohlfeiler  a(3  mit  ßodbenille  bargeftellt 
unb  bat  noch  ben  S5orjug,  baß  fte  in  ben  ammonta* 
falifd)en  2(usbünftungen  feinen  bebeutenben  23erdn* 
berungen  unterliegt 

9lad)  SSoubot  in  SMjon  nehme  man  auf  10  3>fb.' 
Sud)  einen  Äeffel,  welcher  50  bis  60  SitreS  faßt, 
reinige  benfelben  forgfdlttg  unb  fülle  ihn  bte  auf  | 
feiner  #öbe  mit  weitem  SBajJer,  bem  man,  wenn 
e5  beinahe  ?od)t,  1  9)funb  SBeinfteinrahm,  10  Unjen 
gerafpelteS  §tfetf)olj  unb  £  $funb  prdparirten  Sacf 
jufefct.  SBenn  biefe  9)fifd)ung  einmal  aufgewallt 
hat,  fefce  man  berfelben  1£  $Pfunb  falpeterfaureö  3inn 
ju,  fülle  ben  Äeffel  mit  SBaffer  auf  unb  weiche  bann 
ba3  Sud)  ein,  welches  man  anfänglich  rafd)  im  S3ab(? 
umföroenft  unb  bann  fa(i  eine  ©tunbe  lochen  laßt 
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rtntge  SBoflforten  erforbem  mel;r  Smnfolufion,  fonjl 
teeren  ffe  in£  ßarmotftnrotfye,  andere  mel;r  2acf, 
onff  werben  fte  orange» 

SBoÜe  in  ©trennen  nimmt  mefyr  ^avbejioff  an, 
nb  man  nimmt  barum  auf  l  spfimb  2Boffe  2  Uns 
en  SBeinpemraljm  1  Unje  ©efbbolj,  2£  bis  2£  Un* 
en  ßaef  unb  3  Unjen  3innfo(ution* 

SBenn  man  einen  ©toff  mit  8a<f;8afe  färbt 
nb  will  ba3  ©d&arlacfyrotbe  nad)f)er  mö  JRofenrofye, 
ber  tn6  ßarmoiftn,  ober  in§  Purpurrote  sieben,  fo 
arf  man  weber  Sifet^olj,  nod)  SRinbe  oom  £luer* 
tron&olj  unb  au<#  nur  bie  $älfte  üon  ber  gewöhn« 
$en  Quantität  SSetnjiein  babei  anroenben. 

Sil  ber  (Stoff  gefärbt  unb  gut  gefpütt,  fo  weicht 
tan  i!;n  in  ein  mit  Reigern  SBaffer  angefülltes  ©e* 
m,  worin  man  ein  wenig  fofylenfaure  ©oba  aufge* 
>jt,  ober  ba3  man  mit  wdfferigem  2fmmonia?  Der* 
tffd&t  f}at  3m  Uebrigen  beobachtet  man  ba3  ges 
)6f)n[icbe  SSerfaljren  ber  Färbung  biefer  Sarben  mit 
'od)em(ie>  SSJenn  bie  Purpurfarbe  nid&t  fo  benimmt 
iSfdßt,  wie  man  ffe  au3  ber  ßod)cni(le  erhalten 
mn,  fo  muß  man  bem  angegebenen  alfaltfd&en  S3abe 
pt  wenig  SDrfeUle  jufefeen  unb  ben  ©toff  barin  be* 
mbeln. 

Um  amarant^rotf)  auS  ßaef  -  bt;e  unb  Perfto  afn 
,rben,  gefyt  man,  nad)  ©Araber,  auf  folgenbc  Sßeife 

I  SBerfe : 

3uer(l  wirb  ia§  ©am  ober  ber  3*ug  DollForn* 
en  mit  Sacf^bpe  fd)arlad)rotf)  gefärbt  9la$bcm  bic 
Saare  gut  gefpult  ifi,  bringt  man  fte  in  eine  Slüfc 
jfeit  Don  reinem  SBajfcr,  bem  man  etwas  Perfto 
njugefefct  f)at,  unb  (aßt  fte  20  bis  25  Minuten 
irin  fod)em 

25a§  Quantum  be§  hierbei  anjuwenbenben  Per* 
)  rtd&tet  ftd)  nad)  ber  gelleren  ober  bun Heren 
üance  ber  2fmarantl)farbe,   welche  man  barjWIm 
6djaupla£  6*  $ßt)<  4.  W.  29 
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n>iU.  9flan  fann  l)ier$u  für  jebe§  $>funb  gu  färben 
ber  SBaare  1  bis  4  ßotl)  guten  ^erfio  berechnet 
Siefe  garbe  jeicfynet  ft#  eben  fo  wofyl  burd)  ti 
<3d)6nl)eit,  wie  burd)  tfjre  ^altbarfeit  auS. 

5Kan  fann  aud)  garben,  welche  mefyr  ober  tot 
niger  in  ba3  ^urpurrotbe  fpielen  unb  f<$6n  unb  fc 
genug  fmb,  erhalten,  wenn  man  in  ba3  garbebal 
eS  mag  mit  bem  Sacfs  Safes  ober  mit  bem  Sactbpi 
prdparat  bereitet  fet>n,  eine  jureid)enbe  2(uefod&un 
üon  6amped)ebolj  gießt,  £)iefe3  barf  aber  nidjt  eber,  al 
gegen  ba3  @nbe  ber  2lrbeit  gefeljeben,  unb  wenn  ma 
fid)  beffen  bebient,  fo  barf  man  weber  gifetbolj,  no( 
SRinbe  t?om  Sluercttronfyolje  anwenben.  ©er  2Beir. 
jtein  aber  unb  bie  3innauf(6fung  bienen  jur  SBefi 
ftigung  ber  garbe  be6  Samped)el)olje3.  2fußerbei 
bat  man  babei  ju  beobachten,  baß  man  ben  ©to 
au$  bem.  S3abe  beraub  auf  ben  $afpet  winbet,  el 
man  bie  'MuSfodbung  be£  (5amped)el)o(je§  fyinjugieß 
unb  baß  man  biefe  mit  bemfelben  wobt  t>ermifc^t. 

SBenn  man  bei  ber  2(nwenbung  be£  einen  obi 
beä  anbern  CatfpräparatS  bem  S3abe  jur  Neutral 
ftrung  ber  Säure  genugfamen  gepulverten  Äalf  ji 
fefet  unb  ba§  Äod)en  eine  SSiertelfiunbe  unterbdlt,  I 
fann  man  ein  fefteS  ßarmoifin  erhalten ,  ol)ne  bc 
man  Binnauflofung  unb  bie  anbern ,  jur  gdrbur 
be£  ©<$arlad)rotben  notbwenbigen,  Sngrebtenjen  at 
wenbet.  Sn  biefem  galle  bienen  bie  burd)  (Schwefe 
fdure  wieber  aufgelojle  Sbonerbe  unb  ber  entpanbet 
fcfywefelfaure  ÄalP  ju  SSeifcen, 

£)en  fd)6nften  unb  bauerfyafteften  Purpur  erbd 
man  nad)  ©ingler,  wenn  bie  obne  ©itbe  gefärbte 
£üd)er  tmrcfy  eine  frtfcfye,  aber  fefyr  f<$wacfye  2öaÜ; 
füpe  genommen  werben. 
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fünfter    %  x  t  x  E  e  l 

sftothfarbung  mit  SDrfetHe* 

©te  Drfeille  fommt  im  £anbel  in  ber  ©e* 
jlalt  cineö  üioleten  SeigeS  t>or*  @S  gibt  berfelbett 
gix»et  2£rten:  bie  Ärduters  SDrfeille,  ober  bie  fa* 
narifd)e  3  nfeh£)  rfeille,  welche  tton  ben  fana- 
rtfcfyen  Snfeln,  t>om  grünen  Vorgebirge,  üon  ben^o* 
ten,  auS  SDifabeira,  (Sorftfa  unb  ©arbinien  fommt, 
tmb  bie  Sanb^SDrfeil  le,  ober  bie  SDrf etile  t>on 
2luv>ergne,  welche  man  aud)  bereite  nennt  Sie 
erjlere  ijl  üorjüglic&er ,  als  bie  (entere,  unb  wirb  au§ 
einer  befonbern  2lrt  t>on  SD?oo^  bereitet,  bie  auf  ben 
fanarifcfyen  Snfeln ,  auf  bem  grünen  Vorgebirge  u. 
f»  w*  auf  ben  Seifen  am  Ufer  beS  SÄeereS  wdcfyfr. 
©iefeS  9D?ooS  ijt  baS  fogenannte  Liehen  roccella 
unb  Liehen  parellus.  Sie  jweite  ©orte  tft  noo£)U 
feiler,  als  erjiere  unb  wirb  auS  ber  Variolaria  or- 
cina  unb  dealbata  bereitet,  bie  auf  ben  Seifen  ber 
2lux>ergne  unb  auf  ben  Brenden  wad)fen. 

SKan  bebanbelt  baS  gepulverte  SSflooS  mit  Äalf 
unb  faulem  #arn,  rüf>rt  baS  ©emifd)  oft  burd)  ein* 
anber  unb  fegt  immer  neue  Quantitäten  t)on  ÄalE 
unb  #arn  ju.  £)er  3ufafc  öon  gebranntem  Äalf, 
welken  man  anwenbet,  bient  baju,  baS  im  gefaulten 
*parn  enthaltene  fofylenfaure  2(mmoniaf  dfcenb  ju 
macfyem  Sinnen  8  Sagen  ift  eine  lebhafte  üiolete 
garbe  erzeugt,  bie  nad)  14  Sagen  nodE)  fd)6ner  wirb; 
es  entwickelt  ftd)  babei  ein  33eil<3)engeru<#.  9J?an 
^ebt  bie  SDrfeille  im  feuchten  ßuftanb  auf ;  fte  nimmt 
aber  an  $e\m  nad)  2  Safyren  ab* 

^erfio  bereitet  man  in  (Snglanb  auS  Leca- 
nora  tartarea,  welche  auf  Äalfjleinfelfen  üon  ©dbwe* 
ben,   ©cfyottlanb,  bem  norblid5)en  (Snglanb  wddE)jt 
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unb  befonberS  auS  Schweben  in  großer  SRenge  awSs 
geführt  wirb.  SJlan  fertigt  baffcl&e  ganj  eben  fo, 
nur  mit  #arngeifl.  £>er  9)erfio  fommt  als  ein 
purpurnes  ober"  ütoIeteS  ?>uloer  in  ben  $anbel. 
SRhn  benu^t  auc!)  l)ter  Liehen  omphalodes,  calca- 
reus,  saxatüis,  welche  in  2BaÜtö  unb  auf  ben  £)if? 
nepinjefo  uorfommen. 

35aS  aus  bem  ammoniafalifc&en  ÄuSjuge  ber 
Srfeitte  bargejWlte  reine  gled&t.enrotl;  iji  bunfeö 
roll),  etwas  inS  Siolete  fpietenb,  im  SBajfer  fd&roer, 
in  Kettet  ganj  unloSlidE),  lojf  ft$  aber  in  2£lfo!;ol 
mit  einer  feurigen  carmoifmrotben  §arbe  auf,  in 
Alfalien  mit  einer  prächtigen  üioleten  Sarbe,  auS 
welker  fiofung  Sauren  baffelbe  als  ein  feines,  bren* 
nenb  carminrotbeS  ^)ult>er  nteberfcfclagen.  ©cbroefcl* 
roaffcrjioffgaS  bleibt  baS  Pigment,  allein  bie  garbe 
Fommt  na$  Austreibung  beS  ©afeS  wieber  jum 
SSovfd^ein.  @in  Aufguß  ber  SDrfeiße  mit  SBaffer  iji 
fcunfelcarmoifmrotb,  wirb  burdt)  ©duren  beller,  burd) 
Alfalien  öiölet;  Alaun  erjeugt  barin  einen  rotbbrau* 
nen ,  3innfalj  einen  rotl;ltä)en,  Äupferuitriol  einen 
firfcfjrotben ,  SifentHtriirf  einen  bimfeIrotl)ltd)brauncn 
Ölieberfcblag.  2Dte  Sanborfeile  üerbinbet  ftd>  nicht 
mit   bem   Alaun,    welcher  bie   garbe  bcrfelbcn 

Set  ber  gdrbung  mit  jDrfetöe  »erfahrt  man  auf 
folgenbe  SSeife : 

SRan  febüttet  eine  jureichenbe  Quantität  Ärdu* 
ter-Drfeille  in  ein  83ab  fcon  lauwarmen  Sßaffer  unb 
fcfct  ein  wenig  3innauf(6fung  binju,  erbtet  eS  bis 
jum  Äocben  unb  winbet  bann  baS  vorher  mit  Alaun 
unb  SBeinjlem  angefottene  Such  fo  lange  barin  auf 
unb  nteber,  bis  eS  feine  garbe  mef;r  annimmt  Sie 
binjugefefete  Sinnauflofung  bringt  bie  natürliche  garbe 
ber  iDrfeille  bem  Scharlachroten  metyr  ober  weniger 
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na$c.  ®amit  bie  S<wbe  uoüfommen  gfei$  auöfi&Kt, 
muß  mau  ba3  £u$,  fobalb  e£  au§  bem  garbebabe 
fommt,  buv<#  feiges  SBaffer  gießen. 

SBenn  man  ba§  £ucf),  obne  alle  SSorberettung, 
in  einem  S3abe  Don  Drfettte  befyanbelt,  fo  nimmt  cö 
ein  fef)r  fd&öneS  glac&Sgvau  an,  ba§  aber  feine  S?; 
liigfeit  ()at. 

£>ie  SDrfeifle  btent  weniger  jum  SJotfyfdrben,  a!3 
utr  $ert>orbringung  gewiffer  SarbefdEjeine,  als  S3io- 
let,  SilaS,  jur  Sttaloenfarbe ,  Svoomarinblütbenfarbe 
ti.  f.  n>.,  unb  auef)  ba^u,  um  ben  garben  ©lanj 
jit  geben» 

Sur  Färbung  ber  ©eibe  gebraucht  man  bie  £5r* 
feille  nicfyt  allein,  aufgenommen,  wenn  man  2Üa§ 
färbt;  man  befyanbett  fte  aber  entroeber  üor,  ober  nad) 
bem  (Smpfange  anberer  Sarben,  um  biefe  abjudnbcvn, 
ober  ifynen  ©ianj  ju  geben,  in  einem  Drfeidenbabc. 
Sur  jeben  Satt  befc&rdnft  ft$  ba3  Söerfafyren  barauf, 
baß  man  bie  ©eife  auS  ber  ©eibe  gut  auSwafd&cn 
unb  biefe  bann  längere  ober  furjere  Seit  in  einem 
Rar  abgezogenen  DrfeiUenbabe  burcf)(aufen  laßt. 

9J?an  bebtent  ftd)  ber  äDrfeille  autf),  um  ber 
utoleten  ober  ßotombinfavbe ,  welche  ber  SBolIe  mit 
ßod&enitte  unb  in  ber  Äupe  erteilt  würbe,  ein  ange; 
nefymereS  2Cnfe^n  ju  geben*  (Sine  Sebanblung  mit 
Sinnauflofung  2c»  mad)t  bie  Drfeitlc  fdfyig,  ber  SBolIc 
aud)  noef)  anbere  Sarben,  als  SSiolet,  mitjutyeilen. 
Selber  ftnb  bie  bureb  SDrfeifle  erjeugten  Sarben  an  ber 
ber  ©onne  nietyt  bepdnbig. 

©ed£)fUr  Ättifcl. 
*ftot|>fatbung  mit  ©aflor* 

Unter  ©aflor  üerflefyt  man  bie  S5(umenb(dttet 
Don  Carthamus  tinclorius,  einer  einjährigen  ^Pflanje, 
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reelle  in  ber  ßeüante,  in  @gt)pten,  in  Spanien ,  im 
(glfaß,  in  Deflerreicf),  in  Düringen,  in  £>jiinbien,  auf 
Den  ^Philippinen,  in  Mexico  unt)  ©übamerifa  gebaut 
wirb,  ©o  wie  bie  S3lütben  aufbrechen,  muffen  au<# 
bie  ^Blumenblätter  ausgerupft  werben,  mogltcbft  Don 
ben  <&taubfät>m  unb  Äcld)bldttern  befreit,  bie  fein 
rot&eS  Pigment  enthalten;  ber  ©aflor  wirb  bann 
meijlenS  mit  SBaffer  gefnetet,  welkes  ben  unbrauefc* 
baren  gelben,  in  SBaffer  loSltcften  garbejioff  auSjte^ 
woburd)  bie  Sarbe  be3  ©aflorS  bunfler  unb  fein  res 
latwer  ©ebalt  an  rot&em  Pigment  größer  wirb* 
9J?an  troefnet  ben  au§geroafcfyenen  ©aflor  jwtfcfyen 
Sparten  im  ©Ratten,  bei  9fa^t  ebne  SJebecfung;  in 
£)|linbien  preßt  man  ifyn  aud)  nodj  unb  formt  ba* 
rauä  f leine,  runbe,  flacfye  S3r6bd)en*  £)er  beutfd&e 
©aflor  fommt  meiften§  ofyne  3ubereitung  in  ben 
Joanbel.  Se  reiner  ber  ©aflor  t>on  gelben  ©taub* 
fdben  it.  unb  je  bunfler,  feuerroter  bie  garbe  bef* 
felben,  befio  beffer  iji  er, 

£>ie  ftd&erjie  $robe,  bie  ©üte  eines  ©aflorS  ju 
fd£)d£en,  iji  bie,  baß  man  eine  abgewogene  Spenge  in 
SBaffer  burd)fnetet,  bann  mit  fof)lenfaurem  Patron 
bebanbelt  unb  hierauf  ba3  Pigment  mit  Zitronen* 
fdure  auf  Äattun  t?on  befanntem  ©ewtcfyt  nieber* 
fcfyldgt;  aus  bem  Sarbeton,  ben  bie  33aumwolIe  ba* 
burd)  annimmt,  fann  man  auf  ben  ©et)alt  an  ro* 
tf)em  Sarbejloff  einen  ©d£)luß  machen. 

©uter  ©aflor  muß  in  ©tücfen  t>on  einer  leb* 
haften  fleifd&farbe  beliehen  unb  beinahe  wie  £aba? 
rieeben,  ©er  (laubige,  bunfelfarbige  unb  fette  taugt 
nichts. 

S3on  ben  beiben  garbejloffen,  welche  bie  SBdl 
menbldtter  enthalten,  iji  erflerer  auflo3li<$  im  Sßaffer, 
unb- in  ber  gärberei  son  feinem  9?u|en, 

Ser  jweite,  ba3  fogenannte  Sartfjamin,  iji 
üon  ß&eüreul  juerji  bargejMt.   ©affelbe  ift  bunfeU 
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otf),  fef>r  fl£icf)tig  unb  unauflöslich  im  SBaffer  unb 
n  2Ufol;ol.  ©duren  machen  e£  lebhaft,  of)ne  eS 
ufjulöfen,  wdbrenb  eö  in  ©oba  unb  foblenfaurer 
)otafc^c  auflöSlid)  ijt  unb  eine  gelbliche  garbe  an; 
limmt,  welche  burd)  ©duren  trieber  rotl;  wirb. 

SPiefer  garbejloff  fommt  in  ben  £)anbel,  unb 
war  t)at  man  jwei  ©orten;  1)  tyximqzSQtfalitat,  t>on 
ridant  pfauengrüner,  golbgldnjenber  iDberfldcfye,  mit 
tarfem  ßitronengerud),  unb  2)  ©ecunba  uon  bräutu 
td^rotfyer  garbe,  oj&nc  ©tanj  unb  etvx>aö  wibrig 
iecöenb. 

2)er  ©ute  nad)  flehen  bie  ©aflorarten  in  fol* 
jenber  Steide :  1)  ©gpptifcfyer  ober  2tteFanbrtfdE)er 
Saflor.  2)  ©übamerifanifcfjer  unb  aus  ben  TLntiU 
en.  3)  Sranjofifcftcr  unb  fpanifc&er.  4)  £)eutfd)er 
mb  italienifcber;  legerer  enthalt  öiel  gelben  garbc; 
toff,  liefert  aber  eben  fo  fcfyone  rotfyc  garben. 

©en  rotten  garbeftoff  be3  ©aflorS,  üon  bem 
jelben  üollfommen  befreit,  fann  man  ftd)  burd)  folgen; 
;e8  23erfaf)ven  üerfd)affen. 

Sftan  jlecft  ben  ©aflor  in  einen  ©a<£  t>on  bid); 
er  Seinwanb,  legt  biefen  mit  S3efeftigung  unter  ba$ 
Kab  einer  SSlüfyk  unb  walft  ifyn  bann  fo  lange  im 
Baffer,  bis  biefeS  nid)t  mel;r  gelb  gefärbt  f)erau§* 
äuft.  #emadb  lagt  man  ben  fo  prdparirten  ©aflor 
iiit  einem  gleiten  ©ewid&t  SBaffer,  in  welchem  15 
Procent  fofylenfaureS  Patron  aufgeloft  werben,  1  bis 
l  ©tunben  lang  maceriren,  brüeft  ben  ©aft  burd) 
:ine  biegte  Seinwanb  unb  gießt  fo  t>iel  ßitronenfäure 
ober  SBeinjleinfdure  barunter,  baß  bie  glüfftgfeit  ei- 
nen fduerlicfyen  ©efeftmaef  bekommt  ©ann  legt  man 
mehrere  ©treifen  Äattun  ober  ^Baumwolle  f)inein, 
bearbeitet  fie  mit  ben  ^dnben  unb  laßt  fte  eine  SBetle 
Darin  liegen,  bamit  fte  ftdf)  burdfjjiefyen.  £>aS  fol;lenfaute 
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Statron  wirb  burci)  bie  ßitronenfduve  jerfe^t ;  be* 
rotf;e  garbejloff  [Reibet  ffd)  ab  unb  üerbtnbet  ftd) 
mit  ber  ^Baumwolle*  Sia^bem  man  ben  Äattun 
auSgebrücft  unb  gut  gcfpüft  &at,  befyanbelt  man  ifyn 
tn  einer  frifdjen  2(ufl6fung  son  foblenfauvem  SRas 
fron,  welche  ben  garbeffoff  wieber  auflöjt,  unb  fc&ei* 
bet  if)n  in  einem  baju  fd)tcf liefen  ©efdß  t>on  neuem 
burdb  ©trotten*  ober  SBeinjicinfaurc  ab*  @r  lagert 
ft$  barin  nac£)  unb  nad&  im  teinjlen  Sujianbe  auf 
ben  SSoben,  weil  bie  Steine  Quantität  gelber  gavbes 
ffoff,  bie  mit  ifor&erbunben  war  unb  fiefy  an  bie  33aum* 
wolle  gelegt  fyat,  burd)  2ttfalien  nidjt  mefyr  angegrifs 
fen  wirb.  #at  ber  SSobenfafc  fid)  gebildet,  fo  gießt 
man  ba3  barüberpebenbe  SBaffer  ab  unb  laßt  tt>n 
auStrocfnen*  £>a3  fo  gewonnene  Pigment,  Seilers 
totb,  bilbet  bünne  Ärujten,  bie  im  refleWrten  £id)t 
golbgelb  mit  grünlichem  (Stimmer,  im  burcbgeljens 
ben  Sickte  rotl)  auSfeljetu  äber  bejte  alejranbrimfcbe 
©aflor  enthalt  f)6cbften3  fünf  Saufenbtljeile  feines 
©ewid)tä  reinen  rotten  gavbejioff»  Wlan  f>at  ftcf) 
baber  n\6)t  ju  wunbern,  baß  ein  spfimb  beffelben 
im  #anbel  75  Äarolin  fofiet  Allein  e3  iji  aud) 
eine  ganj  geringe  Quantität  beffelben  jureicfyenb, 
eine  große  glddbe  fcf)6n  rofenrotfy,  fogar  firfcfyrotf)  ju 
färben.  9)?an  fann  nadi)  *>♦  Äuvrcr  185  S3rabanter, 
(SUen  |  ßllen  breiten  Sn8  mit  einer  Unje  garbe 
Iräftig  ausfärben. 

$laü)  t>.  Äurrer  bilben  bte  c&emtfdben  S?eagentien 
mit  ber  wdfferigen  alfalifd&en  2fuflöfung  be3  Qaxfyte 
minS  folgenbe  9tieberf$(dge: 

a)  ßl)emifd^e  reine  gffigfdure,  bunfelcar* 
min  artiger  9?teberfd()lag,  burdEj  Srudfpapiet 
ftltrirt  unb  getroefnet,  auf  ber  £berffd(#e  grü* 
nen,  feurigen  Sttetatlglanj* 
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b)  Söeinfteinfdure,  rofenrotl),  tn§  Sarmotfln 
fpielenb;  3?ieberfc!)lag  trocfen,  grüner  ©otbglanj 
in3  ©elbe  fpielertb. 

c)  ©alpeterf  at  jfaureö  Sinn,  bunfelorange 

in  ©cfyarlad).  Srocfen,  rote  ©ummiguttt,  oljne 
3Retaflglö% 

d)  ©d&w  efelfa  t ^fa ure S  Sinn,  bunfel  fd&ar* 

lad&votty.  Srotfen,  grasgrün  olioenbronje* 
artig* 

e)  ©alpeterfaureS  Sinn,  Ijoü)  orangegelb. 

Srocfen,  gelbbraun,  obne  ©fanj. 

f)  Söeinftein  faureS  3inn,  l)  cllcarminrot^ 

in3  ©clbltd&e,   Srccfen,  grüngelb,  ©(anj. 

g)  ßffigfauveS  Sinn,  rofenrotf),  in  ßarmin 

$tel;enb.    Srocfen,  grüngelber  ©lanj. 

h)  ©alpeterfaureS  SBtSmutf),  jinnobev* 
rotl).    Srocfen,  gelbrotf),  ofyne  ©lanj. 

i}  ©alpeterfaljfaureS  S33tSmiitf),  orange* 

gelb.   2/rodfen,  bunfelorange,  o&ne  ©Icmj. 
k)  ©dE)voef elfaures  3inf,  fd)ön  carminrotl;. 

Srocfen,  lebhaft  grüner  Saubenfyaleglanj. 
1)  ©alpeterfaureö  3inf,  fcfyarlacfyrotf).  ©e* 

trocfnet,  bronjeartig,  tn§  ©rüngelb!tdE)e  jlecf)en* 

ber  ©lanj. 

m)  ©alpeterfatireS  @tfen,  braun,  tnS  SSto=» 

Jete  fpielenb.     Srocfen,  fc^wdrjiic^braun,  mit 

bunfelbraunem  ©lanj. 
f)  SffigfaureS  Gifen,  bunfclotolet.  Zxoäm, 

tttolet,  tn§  ©$n?ar/se  mit  ©lanj. 
o)  ©c&wefelfauvceÄupfer,  braunrot &xob 

f'en,  gelblicfybraunrotl; ,   mit  tatibenl;alSgrünem 

©lanje. 

p)  ©alpeterfaureS  Äupfer,  orange  ins 
83 raune.   Srocfen,  matt  SaubenljalSgrün, 

q)  ©alpeterfauv e£  S5 tet,  carminartig  f^ar* 
lad).   Srocfen,  olioengrünev  ©lan$. 
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0  Sffigfaurea  fölei,  bunfel  jtnnoberrotb. 

Srocfen,  3immtfarbe  mit  ©lanj. 
s)  ©alpeterfaureo  ©Über,    prgcfytig  car* 

moifin.   SErocfen,  olfoenglänjenb. 
0  2tr f entg e    ©dure  (in   SBaffer  aet öfter 

weißer  Ärfentf),  f$6n  carmo  ifin,  mit 

Diel  ßujire.     SErocfen,    gelblicfygrüner  ®olb* 

glanj, 

u)  $)^o^pborfdure,   Sarmin  in  Sarmoifin 

jiefyenb.   Stoßen,  gelbltd^grüner  ©lanj. 
v)  SBorajrfdure,  fd)6n  Sarmin  in3  SarmoU 

finrotbe-   Srotfen,  grüner  ©lanj. 
w)  Sffigfaure  Ä^onerbe,  fd)6n  carmoifin,* 

nacb  Sarmin  jieljenb.   Srocfen,  grüngelber 

gfletallglanj. 

x)  ©cfyroefelfaure  Sfyonerbe,  carmoifin  in 
Sarmin  jiefyenb.  SSrocfen,  brillant  grüner 
©lanj. 

y)  ©alpeterfaure  Sbonerbe,  ebeafo.  &rocfen, 

bunfelgrüner  SRetallglanj. 
z)  ©a lpeterfaure§  Äöbalt,  bunfefrafen* 

rotb  in  Sarmin  jiebenb*   Srotfen,  lebhaft 

grüner  ©olbglanj. 
aa)  Sn  SBaffer  a uf gel ofteö  reineö  3innfalj 

(faljfaurcS  Sinn),  carmtnrotl).  SErocfen, 

zinnoberroter  ©tanj. 
bb)  ©ef)r  t> e r f ro d t e  ©alpeterfaure,  car* 

mtnrotl)  in  ©  djartad)  jiefyenb*  SErocfen, 

gelblicbgrüner  SJfetatlglanj, 
cc)  ©tf)roef  elf  dure  mit  t>  i cl  SBaffer  t>er* 

bünnt,  carminrotb/  in§  ©d)arlad)  jie* 

benb.   SErocfen,  olioenfarbener  ©olbglanj. 
dd)  ©aljf dure  mit  viel  SBaffer  t>erfd)n>dd)t, 

carminrotfy.     SErocfen,  jeifiggrüner  SSÄetalU 

glanj. 
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0  ©aljfaureS  Patron  (Äo^falj),  prächtig 

carmoifin.   SErocfen,  grüner  ©olbglanj. 
)  ©aure$  wetnfteinfaureS  Äali  (SBeinjieln), 

carmoifin.   Srocfen,  grüner  ©olbglanj. 
te)  ©alpet  erfaureS  Äali  (©alpeter)  carmoi* 

fin  wie  ee.    Srocfen,  olioen  ©olbglanj. 
ti)  Gfclorfalf ,    j  er flort  ba$  rot&e  Pigment 

unb  bringt  eine  gelblicf)  trübe,  weißbierdt)nlt<$e 

glüfffgfett  mit  weißem  SWeberfd&lag  Neroon 
)  ßblortfyon,  biefelbe  @rf  Meinung. 

SaS  8Scrfa^ren/  mit  ©aflor  rotf)  ju  färben,  be* 
et>t  bemnad)  barin:  1)  baß  man  bie  SMütfyen  bur# 
icf)ltd)e3  unb  forgfdttigeS  2Bafd)en  t>on  ifyrem  gel* 
»n  garbejloffe  befreit;  2)  baß  man  ben  rotten 
arbejloff  burdj)  baftfd)  fol)lenfaure3  üftatron  auSjie^t; 
ab  3)  baß  man  lederen  burd)  ©tonenfäure  ober 
'M  burd)  ßttronenfaft  auf  ben  Beug  ntebcrfc&lägt. 

SMe  SBolIe  nimmt  in  bem  ©aflorbabe  eine  fd)6ne 
>tt>e  garbe  an;  biefe  gel;t  aber  fe^r  balb  in  ba3 
)range  über  unb  f)at  feine  gefiigfett  ß£  iff  folg* 
$  in  jebem  SBetradjt  twtbeilfyafter ,  jur  gdrbung 
fcffjer  färben  auf  SBolle  ftd)  ber  ßocfjenille  ju  be* 
tenen. 

9J?an  gebraucht  ben  ©aflor  ttorjüglid),  um  ©eibe, 
3aumwolle  unb  Sein  ponceau,  nacarat,  ftrfd&rott), 
)fenrotl)  unb  fleifc&farben  ju  färben. 

SBill  man  bie  SetDe  ponceau  ober  feuerrot!)  fdr* 
en,  fo  muß  man  fte  erft  abfocfyen,  al§  wenn  fte 
>eiß  bleiben  folite,  unb  il)r  fyernad)  einen  ©runb  mit 
)vlean  geben.  S)ann  be(;anbelt  man  fte  in  einem 
arfen  ©aflorbabe  ober  in  einem  33abe,  welches  bae> 
rjtemal  gebraucht  würbe  unb  weld)e3  man  burd^ 
ntronenfaft  bis  jum  Äirfcfyrotl)  aufgefrifcfyt  l)at,  fo 
inge,  bis  bie  garbe  ntct>t  mel}r  l)6l)er  wirb.  £ier* 
uf  nimmt  man  £e  l;erau3 ,   ringt  fte  erfi  mit  ben 
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£)dnbcn,  bann  am  3?ingpfaf)le  auS,  bejubelt  f 
fogleid)  in  einem  jweiten  ©aporbabe  unb  ringt  f 
abermals  au3.  ©o  fdf)rt  man  fort,  bis  fte  bie  Do 
lige  9)onceaufarbe  erhalten  J>at,  3ule£t  fvifd)t  ma 
bie  gavbe  auf,  tnbem  man  bie  ©eibe  nod)  7  bis 
5Ü?al  in  einem  33abe  tton  feigem  SSSaffeu  burdE)nimm 
bem  man  ungefähr  einen  ©djoppen  ßitronenfaft  ai 
jeben  (Simer  SBafJer  jufefct. 

£>o<$rotl)  unb  bunfle.S  Ätrfd)rotb  fdr[ 
man  auf  biefelbe  SBeife,  außer  ba£  man  if)nen  fei 
nen  ©vunb  mit  £)rlean  gibt,  unb  fdf)trdd)ere  S3dbei 
gcroofynlid)  bie  anrcenbet,  mit  welchen  man  9)oncea 
gefärbt  l;at,  unb  beren  gdvbejioff  man  auf  biefe  £Seij 
erfcf)opfen  Sann. 

gelleres  Ätrfd)rot&,  Sfofenrotb  in  at 
len  ©tufen  unb  Sie if$ färbe  färbt  man  in  33d; 
bern,  welche  fcf)on  tfvtu  ober  breimal  gebraucht  nuir 
ben,  voeldje  man  baburef)  bereitet,  baß  man  .auf  ber 
Siücf  jtanb  beS  erften  83abeS  ein  SOial  unb  bann  nod 
ein  SDfal  SBaffer  giept ;  man  nimmt  juevji  bie  flärfe  i 
ten  ©cfyattirungen  barin  burd). 

(Sin  lebhaftes  bläuliches  Siofa,  für  10  ^)fun« 
©eibe  beregnet,  credit  man  nad)  ©cfyraber  auf  fol 
genbe  SBetfe : 

SRan  füllt  ein  ©efdg  mit  reinem  Falten  SÖaffe 
unb  fegt  ben  auS  bem  ©aflor  gewonnenen  (Sjrtraff. 
uejbji  fo  mel  reinem  SBeineffig  ju,  ba§  bie  glüf 
ftgfett  fauer  fd&tnecft;  barauf  fefet  man  bevfelben  ei 
nige  Kröpfen  gereinigter  Snbtgo  *  2fufI6fung  ju 
bringt  bie  gereinigte  unb  gefpülte  ©eibe  fyinetn  unt 
lapt  fte  25  bis  80  SRinuten  barin  fyerumarbeiten 
fte  roirb  bann  herausgenommen,  aber  nic&t  gefpült 
SSJtff  man  jebod)  bie  garbe  nod)  fronen,  fo  gefd;iel) 
bieS  burdE)  retneS  falteö  SÖajfer,  bem  etwas  reine? 
SBemefftg  äugefefot  unb  bie  ©eibe  barin  bur^ 
fpült  wirb» 
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£)U  öerfd&iebenen  Nuancen  fcon  SBlduftcßrofa 
ffen  ft$  leidet  baburd)  bewirren,  baß  man  weniger 
;>er  mefyr  gereinigte  Snbigo?2fuflüfinig  anwenbet. 

(Sine  fefyr  garte  gleifd&farbe  Pann  man  bavjMen, 
enn  man  bae>  33ab  mit  ein  wenig  ©eife  üermifdjt. 
Sie  fc&wdcfet  emigermaafen  bie  garbe,  bewirft  aber 
ne  üollfommene  ©leidjljeit  bevfelben.  9Ran  wdfd)t 
§bann  bie  ©etbe  unb  frif#t  fte  in  bem  S5abe  auf, 
eld)e3  Dörfer  bunffere  garben  gegeben  fyat. 

©ie  ©aflorbdber  muffen  falt  unb  fogleid)  nac^ 
rev  ^Bereitung  angewenbet  werben,  benn  man  l;at 
•werft,  baß  ft'd)  bie  rotfye  garbe  be$  ©aflorS  an  ber 
bft  fel;r  balb  uerdnbert. 

Iluä)  muß  man  baft'fd)  Fobfenfaure  unb  Feine 
■feenben  2Hfalien  baju  gebraueben,  weit  bie  dfceits 
"n  ber  garbe  einen  gelben  ©d)ein  geben. 

Einige  gdrber  oerfefcen,  um  jlarfc  Swbett  31t 
galten ,  au3  ©pavfamFeit  ba§  erjte  unb  jweite 
m%>  mit  beinahe  bem  fünften  Steile  eines  Örfcitle- 
>abe§. 

Sa  bie  rofye  ©etbe  bie  garben  mel  leidster  an* 
:tnmt,  alö  bie  abgefoci)te,  fo  Eann  man  aud)  bie 
llere,  um  fte  ponceau,  naeavat  unb  firfd&roty  ju 
rben,  in  ben  garbebabem  bel;anbeln,  welche  man 
ir  gdrbung  berfelben  garben  auf  bie  lefetere  ge- 
aud^t  f)at. 

2tUe  Farben,  welche  ber  ©aflor  auf  ©eibe  Ite* 
rt,  Fann  man  auefy  bem  Sein  unb  ber  SSaum  wolle 
ittb  eilen,  wenn  man  fte  v>ovI;er  bleicht,  unb  bann 
jf  biefelbe  SBeife,  welche  wir  f)ier  angegeben  fyaben, 
it  fönen  üevfdbrt  *).  9?ad)  ber  gdrbung  fpült  man 
:  unb  tvodnet  fte  in  ber  Srocfenjlube* 


*)  &tatt  ber  @ttronenfaurc  wenbet  man  f)ter  bte  wo1)U 
,lm  SBrinjlrinfftutt  an,  aud)  roo$l  bte  mit  »Baffes  fef>c 
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20le  mit  Saflor  gefärbte  färben,  t>ornef)mlt( 
Stofenrotb,  baben  wenig  gejligfeit.  SBetI  fte  ab< 
fet)v  (d)6n  ftnb ,  fo  werben  fte  jlarf  gefugt,  nid 
allein  auf  ©eibe,  fonbem  audj  auf  ^Baumwolle. 

@tne  überaus  fd)6ne,  in  baa  ©d)arla<$rot 
fpielenbe  Sarbe  auf  gebleichter  ^Baumwolle  erhalt  ma 
au6  bem  ©aflor  burd)  folgenbe  Arbeiten. 

1)  SDJan  bleibt  bie  S3aumwolle  burd)  bie  S3ei 
t&otletfd&e  S3lei$e. 

2)  $fan  gibt  if)r  einen  leisten  ©runb  m 
£)rlean,  ben  man  burd)  ein  fd)wad)ea  IHaunbab  au 
frifc&t,  unb  jie&t  fte  buvd)  SBaffer. 

3)  9Ran  beljanbelt  fte  in  einem  ©aflorbabe  üor 
erften  Tfufguffe,  bem  man  eine  jureid^enbc  £luantit<! 
ßitronenfaft  jufe&t. 

4)  SÄan  befyanbelt  fte  in  bem  ©aflorbabe  t>or 
jweiten  2lufguffe  mit  3ufa&  wn  ßitronenfdure. 

5)  Sflan  befyanbelt  fte  in  einem  ©aflorbabe  t>or, 
brttteit  Äufguffe. 

gjadb  *>♦  Äurrrer  (£)tngler  pofyted&mfd&rö  Sout 
nal  S3b*  3 )  wirb  baa  ßartljamm  jum  gdvben  ii 
einer  $Porjellanfd)ale  auf§  geinfle  abgerieben,  m 
SBajJer  Derbunnt  unb  burd)  ein  feines  weifet  Saffetr 
fieb  gegeben  unb  ber  Siücf jlanb  fo  lange  mit  SBaf 
fer  abgerieben,  bia  alles  burd)[duft  3e  feiner  bi 
garbe  jerrieben  wirb,  bejfo  ergiebiger  tjl  fte.  Sie  ji 
fdrbenbe  SBaare  wirb  trocfen  in  bie  ßartfyaminauflo 
jung  gebracht  unb  barin  fo  lange  mit  ben  $än§t\ 
bin  unb  fyergejogen,  bia  fte  ben  gewtmfd)ten  garben 
ton  erlangt  fyat«  S^tefe  gefärbte  SBaare  wirb  au 
ben  9?ingpfaf)l  gefd&lagen  unb  bie  überflüfftge  garb 
ina  ©efdß  jurütfgewunben.     S(t  t>iea  gefc^etjen,  fr 


uerbfinnte  (Sdjroefetfdure,  auf  mXfyi  SBeife  man  ba§  linnen 
4>utfutte*  totp  %u  fdrten  pflegt» 
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'ac|t  man  bie  SBaare  auf,  lüftet  fte  unb  bringt  fte 
»unmttelbar  in  ein  fcf)wadbe$  33ab,  worin  irgenb  eine 
:3aljüerbinbung  aufgelofi  ift,  t>on  welcber  bie  Sftüance 
Der  $arbe,  wie  wir  auS  ber  obigen  Sfeagentientafel 
^efeben  fyaben,  abfangt.  33orjüglid)  paffenb  ftnb 
:Äüd)falj,  Tllaun,  weißes  2(rfenif?  2C.  Um  baö  faljige 
öab  barjujWlen,  lofe  man  bie  ©alperbinbung  in 
■JBaffer  auf  unb  fe£e  bem  falten  SBafferbabe  fo  üiel 
$u,  baß  e3  ctwaö  tfarE  faljtg  reagirt.  SSlan  bafple 
■nun  bie  SBaare  einige  SRal  in  bem  33abe  bin  unb 
ber,  nebme  fte  b^auS  unb  fpule  fte  im  fließenben 
JBaffer,  winbe  fte  au£  unb  trorfne  fte  im  ©chatten 
ober  tiner  mäßig  warmen  SSrocfnenjlube. 


Siebenter  HttittU 
SSotljfätbung  mit  Stotel}. 

9Kan  Derfiebt  unter  SJot&bolj  berföiebene 
©orten  garbboljer,  welche  ein  rotfoeS  Pigment  ent* 
galten  unb  r>on  t>erf<$iebenen  ©pecien  ber  ©at> 
itung  ber  Caesalpinia  abftammen.  5D?an  fann 
SJotbbolj  t>on  äSBlauboIj  baburd)  leicht  untere 
fd)etben,  bap  es?  weniger  tmnfel  gefärbt  ijl,  baß 
ein  wdfferiger  Aufguß  mit  efftgfaurem  SBlei,  falj* 
faurem  üJinnorpbul,  ÄalEwaffer  einen  carmoiftnrotben, 
nicfyt  einen  blauen  9?ieberfcblag  gibt.  33eit>e  2(ufgüffe 
werben  inbeffen  üon  einem  Sropfen  ©djwefelfdure 
ober  ©aljfdure  gelb/  t>on  einer  größeren  Spenge 
rotb  gefärbt. 

1)  25aö  gern  ambuf*  ober  33r  afilienf)  olj 
fommt  Don  ber  Caesalpinia  crispa,  weldje  in  33ra* 
Riten  unb  auf  Samaifa  wdd)fh  2)tefe§  ^)olj  ift  am 
tbeuerjlen,  aber  audb  unter  allem  8iotl)bol$  baS  er* 
giebigjle.  @3  tft  im  Snnern  gelbrotfy,  auSwenbig 
rotl;,  &art,  fcf)werei  alö  SBaffer, 
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2~)  35a§  ©apans  ober  Sapan&olj  t)on  ber 
Caesalpinia  Sapan,  welche  in  Sapan,  auf  3at*#, 
GclebeS,  ben  ^Philippinen  2C.  wdd)jt  unb  bem  ger* 
namlntfl)olj  an  ©ute  folgt  2)aS  bejle  ©apanbolj 
I;ci£t  ©apan*©tam§  unb  ©apan^SSimaS;  baS  ge* 
tingfte  ifi  ba§  ©apan  $Pabangs* 

3)  2)a3  ©t  9ftartf)en3f)olj,  and»  tyfixföm, 
gStocffifd)-  unb  SRicaraguatyolj  genannt,  fommt  üon 
ber  Caesalpinia  echinata.  @ä  f)at  tiefe  gurren, 
eine  fcbmugigrotlje  garbe  unb  jief)t  bcm  gernambuf* 
l;elje  bebeutenb  na<$. 

f  4)  £>aS  Sfltnat!a^ot^oIs  ober  Sa* 
matfa  *  SJrafiletto  fommt  auS  Carolina  unb 
©ubamertfa  üon  ber  Caesalpinia  brasiliensis ,  fem 
gavbejtoff  faßt  in'§  ©raune.  25a§  33  ab  am a§*, 
1)0 [j  ober  SSrafiletto  fommt  fcon  ber  Caesalpi- 
nia vesicaria  unb  räddjfji  auf  ben  Antillen;  eö  iji 
nebft  bem  vorigen  bie  gertrigfic  ©orte  SiOtl)t)oVy 

5)  25a3  (Sam  wo  ob,  ©aban-  ober  afrtfa*. 
nifcfyeS  JRot&boIj  fommt  t>on  Sortala,  Srinibab 
©ierra^eona,   SSerbtcc  *c.  unb  gebort  jum  ©ans 
fcel&olj. 

6)  Sa3  ©anbelf)olj  fommt  Don  Pterocar- 
pus  santalinus,  treld&er  33aum  auf  6et)lon,  ber  jfujte 
(Soromanbcl  *c.  träd)jj.  S)en  rotten  garbejloff  biefeS 
#oljeS  nannte  pelletier  Santa  lim  ®aS  rotfjc 
©anbeIt)olj  (eS  gibt  aud)  gelbe§  unb  weites)  tji  be; 
fannt  unter  bem  tarnen  ßalliaturbolj. 

£)er  reine  garbefioff  beS  S3raftttent>elje5 ,  ba§ 
SSrafilin,  f)at  mit  bem  ^dmattn  außerorbentlid) 
viel  2(el)nlid)e§,  unb  man  fann  bie  @igenf$affen  be3 
erftern  nac$  benen  be3  jvoetten  beffimmen,  wenn  matt ' 
weift  ba§  bie  Stoffe,  welche  bie  garbe  beö  £dmatin$ 
in  83iolet  t>em>anbeln,  bie  be3  SBraftlinS  in  9?otI; 
ober  Orange  umdnbevm 
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£)a§  fod£)enbe  SBaffer  jiefjt  ben  garbejloff  bc§ 
SraftlienfyoljeS  gdnjltd)  auS,  unb  bie  JfuSfod^ung  J>at 
■inc  fd&one  rotl;e  garbe,  SMe  ©cfytvefdfdure  unb  bie 
Saljfdure  färben  t£;n  fat>Irott) ;  bte  ©alpeterfdure  unb 
>te  äBeinjieinfäure  gelb;  bie  ^potafc^e  unb  bte  ©oba 
armoifm  ober  bunfelüiolet ;  ber  Alaun  rotf)  ins  @ars 
■noifm  fptelenb;  bie  SScrbmbung  t>on  Alaun  unb 
■Beinflein  bräunlic&rotb ;  baS  fd&tr>efelfaure  ßtfen  (ber 
iifemntriol)  fcfyroarj  in  baS  SSiolete  fpielenb  unb  bte 
Jinnauftofung  rofenrotb* 

£5ie  ßrfafyrung  bat  gelehrt,  baß  bie  Auofocfyung 
■  eS  &3rafiltenl)olje3  nicf)t  fo  gute  SBirfung  tl;ut,  wenn 
P  frif<$,  als  wenn  fte  alt  i|I  unb  in  einem  gewiffen 
$rabe  gegoren  bat. 

SMe  Au3fod)ung  bereitet  man  alfo.  9)?an  Forint 
.aS  in  ©pdne  jerfd&nittene  ober  m9)uk>er  jerrafpelte 
|)olj  in  18  bis  20  Steilen  fetneS  ©erotd^tö  SBajfer 
:  bis  3  ©tunben  unb  gießt  bie  gefärbte  glüfftgfett 
.n  ein  gaß>  ^)ernad^  gießt  man  roicber  2Baffer  auf 
<a3  #olj,  foc&t.eS  2  ©tunben  unb  mifd)t  bie  glüf$ 
Jgfett  unter  bie  erjte, 

25a3  gaß  barf  an  feinem  £>rte  fielen,  ber  ge* 
oiffen  Aufbringungen ,  tuie  bte,  wityt  aus  ben  Ab- 
ritten aufzeigen,  ausgefegt  ijt,  benn  biefe  üerdnbem 
üub  jerftoren'bie  garbe* 

SJfan  roenbet  ba§  SSrafttien&oIä  in  ber  Färberei 
duftg  an,  um  33Me,  SBaumroolle  unb  Sein  rotty, 
ofenrotf),  purpurfarben,  amarantl)  unb  carmoifin, 
ittb  bie  ©eibe  unddjt  carmoifin  ju  färben» 

9)?ef)rere  Arten  t>on  33raftlienl)ol$  enthalten  ne* 
en  bem  rotten  einen  fallen  garbcjlojf ,  welcher  ben 
Farben  einen  trüben  ©c^ein  gibt  Um  bie  %u$U* 
bung  batton  jit  befreien,  fo  baß  fte  bie  ©teile  be§ 
id)ten  §ernambuf§  vertreten  fann,  üerfdbrt  man  na<$ 
K  3.  ©*  ©inglerS  Angabe  auf  folgenbe  2Beife, 
©^auploß  6*  23b,  4.  aufc  30 
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gjfcm  jiet;t  au3  bem  geraffelten  <£>olje  entroebev 
burd)  Äodben  in  Sßaffer  ober  beffer  bur$  l;eißen 
2Ba1ferbimji ,  ade  färbenbe  ©ubjlanj  lwau§.  £>i< 
erhaltene  tfuofoc&ung  bunftet  man  fo  weit  ab,  baf 
üon  4  $Pfunb  £olj  nur  14  bi£  16  $>funb  Slüfffg: 
fett  übrig  bleiben.  5ftad&  12  bis  18  ©tunben  vül;n 
man  unter  biefe  erfaltete  concentrirte  2Cu§Poc&unc 
2  spfunb  abgerahmte  Sftild),  fod)t  ba§  ©emiftf)  £ 
ntge  SRtmtten  unb  gießt  e§  bann  in  einen  fpi^iger 
JBeutel  tfon  bidbtem  glancJL  25er  fal;Ie  Sarbeftof 
bleibt  mit  ber  fdftgen  9J?a])e  tterbunben  in  bem  SäM 
tel,  unb  ber  rotl;e  garbeftoff  fließt,  üoüfommen  ge. 
reinigt,  of)ne  allen  83ertujt,  in  ba3  untergefefcti 
©efdß. 

SSenn  man  üon  biefer  Sinftur  ©ebraucr)  macfyer 
will,  fo  üerbünnt  man  fte  mit  einer  jureid&enber 
Quantität  reinem  SBaffer  unb  wenbet  fte  eben  fo 
wie  bie  bloße  2Cu§fod)ung,  ju  gaibebabem  an. 

2BiH  man  biefelbe  ju  einem  Safelrotf)  üerwen 
ben,  fo  bampft  man  bie  glüfftg?eit  neuerbingS  bii 
über  bie  $älfte  ein,  DerbicPt  fte  bann  mit  ©tärf 1 
unb  fe£t  eine  gehörige  2/ienge  Sinnauflöfung  obe : 
effigfaure  S()onerbe  ju,   woburd)  man  ein  eben  fij 
fd)5ne3  Safelrotl)  erhalt,   wie  mit  bem  achten  ger 
nambufl)olje. 

Siefe  SRetfyobe  tjl  um  fo  nüfelid&er,  al3  bie  fi 
bereiteten  2f bfube  fogletd)  angewendet  werben  fonnet 
unb  niebt  eine  befiimmte  Seit  lang  aufbewahrt  wer 
ben  muffen,  el;e  man  fte  anwenben  fann, 

§.  1. 

geniamlbttfröty  auf  8Botte* 

gj?an  bringe  in  einem  Äejfet  SBaffer  jum  Äo 
ü)cn,  lofe  barin  j.  SB.  auf  10  $fb>  SBottc  2)  3>f& 
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2Haun  unb  i|  $funb  SBemjiem  auf.  3n  biefes 
■Jöru^e  taffe  man  t>te  2ßoüe,  wdfjrenb  man  fte  gut 
burd)arbeitet  |  ©tunben  fodjen,  neunte  ftc  au§  bem 
"Äeffel  unb  fdjlage  ftc  auf  einanber,  bamit  fte  feudtf 
iblcibt.  £>arauf  madEje  man  eine  2lbfo<$ung  t>on  1 
9)funb  S5raftlienboIj  auf  6  spfunb  3?ug  ober  SBoße, 
laffe  biefelbe  abfüllen,  bis  ftc  nur  nur  nocf)  fyanbt 
warm  tji  unb  bringe  bann  bie  fel;r  rein  gefpülte 
SBaare  in  baS  S3ab,  in  welcbem  man  ftc  fo  lange 
■um&erjiefyt,  bis  baS  warme  33ab  farblos  iß«  2)ann 
jieigert  man  bie  Semperatur  beS  SBabeS  bis  auf  70 
w  75°  ül.,  worauf  man  bie  Sßaare  berauSnimmt, 
tütyt  unb  gut  fpftlt*  ®urd)  biefeS  SSerfabren  erhalt 
man  eine  lebhafte  rotfye  gavbe,  we(cf)e  ber  Suft  jiem* 
lieb  gut  wiberftebt  SiefeS  Stotl)  wirb  um  fo  f<$5* 
■ner,  je  mel)r  SBoßen^euge  man  nacb  unb  nad)  in 
bemfelben  S3abe  mit  frifc^em  3ufa£  Don  ^drbemate* 
rialten  färbt  pat  man  ben  2tbfub  nacb  ber  oben 
angegebenen  SBeife  burdf)  Wild)  üon  ber  fallen  ©üb* 
fianj  gereinigt,  fo  credit  man  ein  Siotb,  baS  bem 
bee>  ©d)arlad)3  auS  ßod&enille  nicf)t  nacf)jlef)t. 

£dpt  man  bei  bem  2Cnfub  Söeinjtem  weg  unb 
fefet  ju  einem  fcfywacben  SSraftlienbabe  ein  wenig 
Binnauflofung  &inju,  fo  erhalt  man  9iofemofl&. 

SBBitt  man  ftatt  ber  rotten  garbe  ein  ßarmoifm 
erjeugen,  fo  jiefje  man  bie  rotbauSgefdrbte  SBaare  fo 
(ange  burdf)  ein  l)anbwarme3  SBajferbab,  bem  man 
50  —  60  9)fb*  faulen  £>arn  unb  nad)  5ßerf)dltniß  et* 
rcaS  spotafd&e  jtigefcfct  l)at,  bis  fte  ben  geborigen 
Sarbenton  erhalt  Se  mel;r  man  $Potafd£)e  jufe^t,  bejio 
ounfler  werben  bie  3eitge* 

9lad)  ©ebraber  färbt  man  25  $funb  SWertno 
auf  folgenbc  SBeife  mit  Sapanfyolj  carmoiftnrotfy: 
3Äan  füllt  einen  Äeffel  mit  reinem  SBaffer,  unb  wenn 
foldEjeS  im  ©ieben  tji,  fefet  man  6-£  spfunb  2(laun 
unb  1  9>funb  SBeijenfleie  ju-   ©obann  bringt  man 

30* 
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ben  Beug  hinein,  tmb  nachbem  er  S  ©tunben  lang 
fam  gefönt  hat,  wirb  er  herausgenommen  unb,  obm 
ihn  vorher  ju  fpülen,  3  bis  4  Sage  an  einem  rein 
liehen  Drte  aufbewahrt ;  bann  erfi  wirb  er  gefpült 
Um  nun  baS  färben  ju  veranjhlten,  füllt  man  bei 
Äeffel  mit  reinem  Söaffer,  er^ifet  folcheS  &anbf)ei| 
unb  fe|t 

6  $Pfb.  ^epuberteS  Sapanholj  nebjl 
1    '$    tn  heißem  äßaffer  gelojler  ^Potafc!)* 
hinju. 

Sn  biefe  glfifftgfeit  bringt  man  bie  gefottener 
unb  gefpülten  Beuge  unb  laßt  jte  bei  fteigenber  #ige; 
bod)  nid)t  fod^ent) ,  1  ©tunbe  barin  fyerumarbeit 
ten,  worauf  ftc  herausgenommen  unb  gleich  ge: 
fpült  werben. 

©urd)  vg>injufefeung  von  mehr  3)otafdf)e  wir! 
baS  (Sarmoifm  bunfler  (bläulicher).  Sn  einigen  eng: 
lifchen  Färbereien  färbt  man  bie  Beuge  erjl  alleti) 
mit  9?othholj  voll  bunfelroth#  fefet  bann  ber  9iotb: 
holjflotte  etwas  ©almiafgeifi  binju  unb  bringt  bii 
vorher  herausgenommenen  Beuge  wieber  hinein,  wor.-< 
auf  fte  bie  beliebige  ßarmotftnfarbe  annehmen. 

Um  Äirfchroth  ju  erjeugen,  fegt  man  betr 
TOthen  garbebabe  nach  33erhdltniß.ber  ©chattirungen 
bie  man  hervorbringen  will,  etwaS  Jßlauholjertraf: 
ju.  9?immt  man  jebod)  ju  viel,  fo  wirb  bie  garbr 
braun.  SDian  barf  ja  nid)t  ju  h?iß  in  bieS  Sab  gc; 
hen,  fonft  färbt  baS  SSlauholj  ju  rafd)  auf,  unb  bii 
garbe  wirb  ungleich. 

©in  geuerroth  erhalt  man,  wenn  man  tr 
bem  jum  Sdrben  bejlimmten  SBaffer  2  $ft>.  ©elb--" 
bolj  1^  ©tunben  auSfod)t,  le^tereS  bann  herausnimmt 
unb  bem  S3abe  2  $fb.  2((aun,  12  ßoth  SEeinßeiti 
unb  4  Sott)  einer  3lufl6fung  von  1  9)fb.  Sinn  auf 
1  *Pfb.  ©aljfäure  jufefet.  3n  biefem  33abe  fodf)en! 
bie  3euge  2  ©tunben,  worauf  fie  gefühlt  unb  q&\ 
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»pfilt  werben*     ©arauf  werben  frie  3?uge  in  einem 
Jdrbebabe  t>on  8  $funb  SSraflüen^oIj  bei  langfam 
mfieigenber  ^)t^e  aufgefärbt  unb  ^  ©tunbe  wirflief) 
bann  werben  fie  gefügt  unb  gefoult. 


Stotyfitfmng  auf  SBautnrcoUe* 

SBerm  man  bie  ^Baumwolle  angefotten  f)at,  fo 
mt  man  if)r  erft  einen  fiarfen  ©runb  mit  Örleatt 
mb  gallirt  fie  bann,  ©allirte  unb  mit  efftgfaurer 
ifyonerbe  gebeizte  SBaumwoUe  erhalt  eine  t>tcl  fattere 
5arbe,  al§  nid)t  gatlirte.  hierauf  beigt  man  fie  in 
?iner  3innaufl6fung  t)on  5 0  33eaume  unb  reinigt 
Ite  oon  ber  unoerbunbenen  33ei£e  in  einem  mttSBaf* 
er  Derbünnten  geringen  Steile  be3  garbebabeS,  ben 
■au  nad)l)er  weggießt.  2(l3bann  gibt  man  il)r  nad) 
nnanber  jwei  alte  gernambufbdber,  bie  weber  jiarf 
iod)  ju  beiß  f*pn  bürfen,  ringt  fie  aü8,  lüftet,  foult 
anb  troefnet  fte.  £>ie  erhaltene  garbe  ndl;ert  jtd&  bec 
Sarbe  ber  Ätatfcfyrofen  (ßoquelicot). 

Sie  3innaufl6fung,  welche  man  anwenbet,  wirb 
oon  1  9$l.  3inn  unb  £  9)funbe  Ä&mgSwaffet  be^ 
reitet,  welches  auS  12  Steilen  ©aljfdure  unb  4  S£()L 
iSafoeterfdure  bejtetyt 

@in  üorjüglid^  fd)6ne§  Sfot^  auf  SSaumwolle 
rotrb  erhalten,  wenn  man  ein  rein  gebleichtem  ©am 
$roet  bif  brei  9ftal  mit  einer  olig;  alfalifcfyen  S3ei^e 
befyanbelt,  gehörig  troefnet ,  auSrodfd&t,  wieber  troef* 
net,  in ^  einer  ©umacf)abfoct)ung  gallirt,  bann  mit 
3innaufl6fung  Don  5  ©raben  beifet,  au§wdfc&t  unb 
in  einem  mit  SJfild)  gereinigten  gcrnambufboljabfubc 
färbt.  S3on  dd&tcm  gernambufbolj  brauet  man 
auf  ba§  $funb  äöaumwoUengam  f  9>fb.,  t>on  ber  ge*- 
rttigem  ©orte  1  $>fb. 
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gßenn  man  SSaumwoße,  weiße  man  twrfyer 
mit  efftgfaurem  @ifen  gebebt  f)at,  in  einem  SBraft* 
lienf)oljbabe  auffärbt,  fo  erhalt  fte  eine  tn3  SSiolet 
fied)enbe  Purpurfarbe,  war  jebodt)  bie  (Sifenbeifee  ju 
jlarf,  fo  jief)t  bie  garbe  in§  ©d&wdrjlic^e. 

9?  o  f  aröt|, 

9?acf)bem  man  bie  SSaumwolfe  alaunt  unb  fcon 
bem  anfjdngenben  überflüfftgen  2Uaun  gereinigt  f)at, 
gibt  man  itjr  eine  SBei^e  t>on  Sinnauftofung  üon  2 
(graben  unb  fpült  fte.  2)ann  befyanbelt  man  fte 
mit  einer  ganj  fd)wadf)en  2Cu$fo$ung  be£  S3rafüien* 

1)  oIje3  unb  wieberfyolt,  wenn  man  e3  notfyig  ftnbet, 
triefe  53ef)anblung*  £)ernacf)  ringt  man  fte  au§,  luf* 
tet,  fpült  unb  troefnet  fte. 

Purpurrot 

$Ran  fcerfäljrt  eben  fo,  wie  bei  bergdrbung  be§ 
8?otl;en  auf  SBoüe,  nur  ba{3  man  ju  bem  gavbebabe 
ein  wenig  2f(aunaufI6fung  fyinjufefct. 

6  a  r  m  o  t  f  t  n. 

35a§  ©erfahren  ij!  baffelbe,  wie  in  ber  t>ortyer*i 
gefyenben  Sdrbung;  nur  wirb  baS  garbebab,  anjlatf 
mit  3inn*2tufl6fung,  mit  einer  ganj  iäyoatycn  2(uf* 
Iofung  üon  Potafclje  ober  ©oba  t>ermif<$t.-  1 

Wmaxantl). 

1)  Tlan  gatlirt  ffarf ,  troefnet  unb  fpült  au§, 

2)  9Kan  bel;anbelt  bie  SBaumwolle  in  einem  SBabe 
äu3  f)ol$faurem  @ifen  fo  lange,  bis  fte  ein  jtorfeö 
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Statt  angenommen  pat.  SOian  jiebt  fte  burd)  &alf; 
maffer,  4)  Sttan  bei^t  fte  mit  3innauflofung*  5) 
3J?an  färbt  in  einem  2(bfut>e  Don  33raftlien  ober  ©t, 
.ättartl/abolj  au§.  6)  Sftan  wieberljolt  bie  jwet  legten 
23el;anblungen. 

2tUe  biefe  garben  fmb  undcf)t,  fte  wiberftefyen 
tueber  ber  2uft  no<$  ber  ©eife, 

§♦  8. 

ltn&d)te§  (Satmotftn  auf  ©eibe 

©te  mit  bem  fünften  Zt)dl  i(;ve6  ©ewid)teö 
:©cife  angefottene  ©etbe  wirb  in  einem  falten  SSabe, 
in  welchem  man  auf  10  $>fb.  ©eibe  21  $fb.  reinen 
2((aun  aufgetofi  bat,  6  bis  10  ©tunben  eingeweiht 
unb  bann  auegebrüch.  25ann  fpült  man  fte  unb 
befyanbelt  fte  bernad)  \  ©tunbe  in  einer  2(usfod;itng 
Don  3  9)fb*  SSraftlienbolj,  aber  nur  in  einer  Semper 
.ratuv  Don  30  bis  60  ©raben.  Äommt  fte  au§  bem 
Äeffel,  fo  jiefyt  man  fte  burd)  eine  2(ufl6fung  Don 
9)otaftif)e,  wenn  man  md)t  lieber  bem  garbebabe 
etwa§  $)otafd)e  jufe^en  will.  ©in  spfunb  $)otafcf)e 
ift  auf  35  Wo  40  *Pfb.  ©eibe  jureiefcenb. 

©oll  baS  unäd&te  ßavmoifm  bunfrler  ausfallen, 
fo  Dermifd)t  man  baS  Sarbebab  mit  ein  wenig  2Cu8* 
Fod)ung  üomßamped&c&olj  unb  mit  etwas  aufgelojier 
$otafd)e. 

Um  9)onceau  (£>ocf)rotl))  jii  erhalten,  gibt 
man  ber  ©eibe  einen  ©runb  Don  SDrlean,  beifet  mit 
Platin  unb  färbt  mit  S3vaftlienf;olj  au§* 

3u  ßarmoifin  beigt  man  mit  2ttaun,  färbt 
mit  gernambuf  auS  unb  fd&wcnft  bie  fertige  SSaare 
in  einem  falten  Söafferbabe,  bem  man  etwaS  ©aU 
miafgeift  jugefc^t  bat,  fo  lange  uml;er,  biß  fte  bie 
verlangte  ©d;attirung  angenommen  bat» 
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JRofenrotb  wirb  bte  mit  2ttaun  gebeizte  unb  i 
gefpülte  ©eibe,  fobaib  man  fte  in  einem  ganj  fd&wa*  ! 
d)en  banbwarmen  SSrafilienboljbabe  eine  SSiertelftunbe  i 
lang  ausfärbt  unb  in  einem  falten  mit  fel;r  wenig  i 
©almiafgeifte  »erfe&ten  SEafferbabe  \ä)bnt 

Hfyttx  TlxtxUl 
SBon  bem  färben  mit  <Sant>etyol$* 

SDZan  fann  ben  rotten  garbejfaff  be3  ©anbefcj 
l;o!je§,  t>on  pelletier  ©antalin  genannt,  mit  d^en^ :jn 
bem  Ämmoniaf  ausgeben  unb  burcfo  ©aljfdure  fallen.' 
tiefer  garbcjloff  fletlt  ein  rotbeS  bei  80°  9?.  fdbmelj* 
bareS  £arj  bar,  i|l  nur  in  700  S&L  SBafjer  losltdf), 
leidet  löeltd^  in  JUEofyol  unb  wirb  barauS  burcf)  2Baf* 
fer  gefallt.  @r  loji  ftd|)  aud)  febr  leidet  in  (Sfftgfdure 
auf.  25iefe  2luflöfung  ftfldgt  Seimauftofung  nieber 
unb  wirb  burcfy  äßaffer  nur  bann  gefallt,  wenn  fte 
fcollig  mit  garbejloff  gefdttigt  war*  Sn  2(mmontaE 
lofl  jt'df)  ber  garbjtoff  mit  rotl)er  in§  33iolete  über*; 
gebenber  garbe.  2(u3  ber  geifligen  2luflöfung  wirb 
er  Don  faljfaurem  Sinnojcpbul  purpurn,  fcon  efftg* 
faurem  S3leiojcpb  molet,  t>on  (Sifemutriol  bunfeloiolet, 
t>on  Sbonerbefaljen  gar  nid&t  gefallt. 

3Da3  rotbe  ©anbelbolj  wirb  fürftdf)  allem  nur  no$ 
gebraucht,  um  35Me  für  grobe  Stüter  ju  färben. 
Sie  SBei^e  tffc  Waurn 

Wit  ©alldpfeln  ober  ®$macf  bient  eS  jum 
S3raunfdrben  ber  SBolle ;  mit  ©alldpfeln,  ©elbbolj, 
Ärapp  :c.  jur  £>arjtellung  t>on  ©aooparb*,  9Äabar 
garpi  unb  #ol$farbe,  befonberS  wenn  man  an  Ärapp 
fparen  will;  bie  garbe  ijl  aber  nicf)t  d<#t  unb  bat 
aud)  ben  9?adE)tbeit,  ba£  fte  bie  Sßolie  febr  fcart 
macf)t,  fo  baß  man  Diel  Del  anwenben  muß,  um  fte 
ju  fpinnen,  unb  baß  bei  bem  ©pinnen  bie  Kummer 
um  mehrere  einleiten  untc*  ber  bleiben  fann,  welche 
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nan  mit  SSMe,  bie  Woö  mit  Ärapp  ofyne  ©anbei* 
joIj  gefärbt  ift,  erhalten  l)ätte.  SBenn  man  aber 
ritt  bem  Ärapp  nur  wenig  t>cn  biefem  £olj  atwen* 
>et,  fo  fann  man  an  erjlerem,  ofyne  beträchtliche  33er* 
ingerung  t>er  Qualität  beo  £ud)eS,  erfparem 

$lai)  (Sf}eoveut  ift  mit  S3eil)üfe  fcon  ©anbelljolj 
tuf  SBolle  gefdrbteS  Äupenblau  ni<$t  fo  f<$6n,  al3 
>aSjenige,  vuelc^eä  man  of;ne  #nn?enbung  t>on  ©an* 
>ell)ol*  erfydlt. 

25a§  (Samrooob;  ober  ©abanfyolj  wirb 
t>ie  ba3  ©anbelbolj  in  ber  SBollenfdrberet  angeroen* 
>et,  liefert  aber  bunfelrotljere  Farben. 

Neunter  2£  r  1 1  f  e  L 
gätbeu  t)ec  ©elfce  mit  $pi^jiffcat>enu 

Qftit  bem  fonberbaren  Tanten  ^>f>t>f7Fbdber  be* 
jeidjnet  man  au£  ffi(aul)olj^  ober  gernambufejctraft 
jnb  falpeterfaurer  3innl6fung  jufammengefe^te  glüfs 
jtgfetten,  welche  man  fett  einigen  Sauren  mit  S3ortt>ett 
$ur  ©arjMung  achter  roferu,  carraoiftru,  ponceaurotfyer 
unb  blaufdbwaräer  garben  auf  ©eibe  angeroenbet. 
ü)?an  färbt  babei  falt,  fann  ba§  ^)t)t)fifbab  lange  3eit 
igebraucf)en,  unb  bie  fiaxbt  roibevjlefyt  ©duren  :c.  unb 
aid^t  ^u  ftarfen  ßaugenfatjen. 

Wlan  focf)t  12  9)funb  gera$pclte§  SStaufjolj  mit 
60  ^Berliner  £luart  reinem  SBaffer  i  ©tunbe  lang 
.ftarf  au£,  fcfyöpft  bie  33laul)ol$brü&c  ab,  laßt  barin 
lieber  12  spfunb  frifdbeS  S5laul)0lj  J  ©tunbe  ab* 
focfyen,  gießt  ben  reinen  llbfub  ab,  bunftet  il;n  auf 
bie  #älfte  ein,  läßt  tt)n  12  ©tunben  abfldren,  bann 
in  ein  ©efdß  au£  SEanncn&oIj  flutten,  ba3  nidjt  mit 
eifernen  Steifen  gebunben  i|l  unb  mit  jtvei  £luart 
reinem  unb  jiarfen  ©etvctbefpiritu3  unb  fo  fciel  faU 


474 


peterfaurer  gtnnlofung  üerfefcen,  baß  bU  glftfjigfeit . 
4°  nad)  SBeaume  jeicjt*   2)ieS  ijl  nun  baS  ^ence; 
spinjfifb  ab,  inbcm  man  bie  genahte  ©eibe  burdfc , 
arbeitet ,   bis  fie  baS  »erlangte  S3lau  ober  SSiolet 
angenommen  bat,  worauf  man  fie  auSbrucft  (bie  ab* : 
flie^enbe  gtujftgfett  fommt  wieber  ttt'6  Sab)  1  ©tunbe 
liegen  lagt,  fpult,  appretirt  unb  trocfnet. 

gur  $j)onceau  üerfä&rt  man  eben  fo,  nimmt 
aber  fiatt  £3laul)olj  gernambUf?  unb  eine  3innlo; 
fung,  bie  boppelt  fo  oiel  3inn,  als  bie  oben  er* 
warnte  enthalt  ,  lagt  aber  ben  ©pirituS  ganj  weg 
unb  fegt  nur  fo  t>tel  3inn(6fung  ju,  ba£  baS  Sab 
2|°  Seaume  jeigt,     SieS  iji  baS  *ponceau* 

Um  10  *Pftmb  ©eibe  ober  ©eibenjeug  rofen* 
ober  carmoifinrotfy  ju  färben,  legt  man  fie  jwet- 
©tunben  in  ein  falteS  23ab  aus  Slußwaffer,  2J2  $>fb^ 
eifenfreiem  in  betpem  SBaffer  geloffen  Ulann,  fpult  fte 
im  SlujTe,  färbt  fie  in  einem  SBabe  aus  fyanbwar* 
mem  SBaffer  unb  etwas  §ernambu?ejrtraft  fyellrotyi 
unb  bann  in  bem  §)onceau  s^bpftf babe»  Samt; 
bleibt  fie  eine  ©tunbe  liegen,  wirb  in  hartem  SBajJer 
gefpütt,  appretirt  unb  getrotfnet.  ©oll  bie  garbe 
inS  ^Blatte  fallen,  fo  jteljt  man  bie  ©eibe  burcfc  mit 
©almtafgeiji  oerfe^teS  gflußwaffet  unb  lagt  fie, 
ol;ne  fie  ju  fpülen,  apprettren  unb  trocPnen. 

©oll  bie  ©eibe  ponceauf arbig  werben,  fo 
färbt  man  mit  IDtlean  f)elforange,  fpult  fie,  färbt  fte 
mit  Sernambuf  beQrotl),  fpult,  färbt  fie  im  $)onceau*  i 
sp&pftfbabe,  fpult,  appretirt  unb  trocfnet.  —  ©oll 
fie  äd)t  b  laufet  war  j  werben  (ßuft,  ©dure  unb: 
©djweig  üertragenb),  fo  färbt  man  fie  juerfi  eifern- 
blau ,  inbem  man  fie  |  ©tunbe  in  einer  2°  Sä. 
ftarfen  ßofung  t>on  falpeferfaurem  Sifen  (auS  i  $Pfb. 
©c^eibewaffer  unb  3  $Pfb.  (Sifenoitriol)  burdmimmt, 
fpult,  bann  in  einer  ßöfimg  t>on  |  bis  1  ßotl;  blau-l 
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löurem  Äali  (auf  10  $funb  ©etbe)  bur^arbeitet, 
Deiche  mit  fo  Diel  engltftf)er  ©d^roefeffaurc  t>erfe£t  ifr, 
Daß  fte  faucr  wie  Sfflg  fcfymecft,  fpült  unb  bann  in 
üem  ^ence^bpfifbabe,  wie  bei  S3iotet,  aus\axbt. 

S5ie  fafcpeterfaure  3innlofung  be§  spcnce^bpftf* 
•babeS  bejtet>t  anS  2  *Pfunb  ©aljfdure,  1  $funb  @al* 
peterfäure  unb  12  ßott)  bleifreien  3inn;  bie  be6 
isponceau^bpfif  babeS  au§  2  spfimb  ©aljfdure,  1 9)ffc 
■gpalpeterfäure  unb  24  £otl;  Sinn. 

3  e  f)  n  t  e  r  2t  r  1 1 1  e  I. 
ffion  feem  g&rten  mit  Älfannawtttjel. 

(Sin  feit  füvjerer  Seit  erft  in  2£ttfnal)me  gefönt 
ifnenei1  votier  garbefloff  ifi  berjenige,  welchen  im  3  bie 
Anchusa  tinctoria  liefert,  unb  wirb  notf;ig  fcpn, 
über  benfelben  f;terba3  SSBeiterc  mitjutl;ei(en.  25er  um 
bie  rationelle  gärbefimjt  fyod)  Oriente  £err  t\ 
Äurrer,  welcher  biefen  Sarbefloff  juerft  in  2(nwenbung 
'braute,  t;at  un§  baruber  im  53.  S3b.  üon  ©inglerS 
ipolptectyn.  Sournal  einen  ganj  vortrefflichen  2fuffa£ 
mitgeteilt,  ben  wir  bei  ber  ^Bearbeitung  biefe§  2trtU 
fel§  jum  ©runbe  gelegt  tyaben,  ^ 

Sie  rotbe  £)d)fen$unge,  fdrbenbe  Scbfenjunge, 
falfd&c  ©d&minfwurjel,  Don  ben  gratr^ofen  Orcanctte 
genannt,  barf  ntdjt  mit  ber  ächten  lincfyufa,  welche 
öu£  ben  ^Blattern  ber  Lawsonia  inermis  beftel;t,  ocr- 
»ed&fett  werben*  25ie2lncbufa  wdcbft  in  Spanien,  granf* 
reid),  2)eutfd)lanb  unb  Ungarn  wilb,  perennirt  unb 
fcat  braunrote  SBlumen,  welche  nad)  bem  2(ufbluf)en 
blau  werben;  SBldtter  unb  Stiele  fmb  wollig.  SA 
ber  gärbcret  wirb  nur  bie  äußere  JKtnbe  ber  SBurjel 
angewanbt  2>ie  SBurjel  ber  in  Siorbamcrifa  wa$; 
fenben  Anchusa  virginica  enthält  gleichfalls  ein  jum 
Farben  taugliches  Pigment 
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©er  garbejloff  ber  2tn#ufa  tjl  harjtger  Slatur 
alfo  im  SSSafier  unauflöslich  unb  fann  nur  burd; 
SÜBetngeifl,  2Cet^er  unb  SDele  aufgefchloffen  werben.  \ 

9JadE)  Sohn  enthalten  100  Steile  2[nchufawurje 
6,50  £t)L  hangen  garbefioffr  6/25  £l)L  Stfraetfo« 
floff,  1,0  unauftöSl.  ©toff,  65,10  SE&l.  unauf-< 
loaltd^ea  mit  boljtgen  Steilen  üerbunbenen  ©toff, 
18,00  W)L  ©alje ,  5,0  (Srben. 

Sohn  entwicfelt  ben  rotten  Sarbeffoff  aue>  bei 
2Cnd)ufa,  inbem  er  bie  SBurjelrinbe  mit  SBaffei 
au£focht  unb  nachher  mehrfach  mit  SBeingeift  bigerirt. 
9?ad&  bem  2(bbampfen  erhält  er  ben  garbejloff  al8; 
ffiücf|Tanb. 

pelletier  jief)t  bte  SBurjel  jwetmal  mit  fochen* 
bem  3tlfpt)öf  au3,  bampft  ab  ,  löjl  ben  Siücfflanb  in 
21*etf)er  auf,  ftltrirt  bie  Jtuflöfung  unb  bampft  *>on 
Beuern  ab.  Sftod)  beffer  tf)ut  man,  bie  SBurjel  fo-* 
gleich  mit  2(ether  au^ujiehen  unb  bie  Snfufton  ab* 
gubampfen.  ©er  gewonnene  trotfne  garbeffoff  if] 
bunfelrotb  ins?  S3raune  übergehenb,  t>on  harzigem 
S3ruch,  f^roerer  alö  äBaffer,  nnb  bei  60  ©rab  9t. 
fchmel^bar, 

©ie  wetngeiftige  2(ncf)ufa;  Snfufton  ift  nad) 
t).  Äurrer  bunfelcarmoifmroth.  ©aljfaureS  Sinti 
färbt  ba§  Pigment  barauS  cavminrotl),  efftgfaures 
SBlet,  befonberS  bafifc&eS,  fcfton  blau,  (Stfenfalje  bun* 
felmolet,  faljfaureS  Cluecf ftlber  fleifdjfarbig,  faljfaurei 
SBanjt,  falpeterfaures  unb  fal^faureS  ©Über  it. 
roirfen  gar  feine  S3erdnberung;  bie  übrigen  fehleren 
Sftetallfalje,  fo  wie  ber  2(laun,  färben  bie  weingeiflige 
glüfftgfeit  bloS  burd)  ihren  SBaffergchalt ,  unb  bei 
Siieberfchlag  bat>on  ijl  bal;er  gdnjltch  wieber  in  SBein; 
geijl  loölich.  ©er  weingeifltge  2(u3jug  wirb  buref, 
bie  (Sinwirf ung  be§  £id)tö  jerfe^t ,  unb  bie  Sarmoi; 
ftn färbe  dnbert  ftch  nad)  unb  nach  in  eine  gelbe  um, 
(Singebunftet  btlbet  ftd)  eine  inbigfarbig*  SKaffe,  welch< 
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|?cf>  in  SBeingeijl  nur  mit  trüber  carminrotfjer  garbe 
iouflöfi,  bafyer  burd)  ben  ^rojefi  ber  SBerbunjiung 
'oerdnbert  (ojcpbirt)  Horben  ifi.  (Sin  3ufafe  üon 
äßaffer  mad)t  bie  ^avbe  grünlidjblau ,  burd)  Sufaft 
oon  efftgfaurem  (Stfcn  prdcipitiren  ftd)  einige  fd)warje 
glocfen,  bie  aber  weber  üon  ©alluSfdure,  nod)  ooft 
©erbefioff  berrübren.  (SfftgfaureS  S3let  bewirft  ein« 
üiolete  gärbung. 

Elfalien,  fo  rote  Stall,  ©trontian  unb  SSax\)U 
waffer,  färben  bie  weingeiftige  2Cufl6fung  bimmeU 
ober  lafurblau,  rotrfen  aber  auf  ben  burd)  2lbbam- 
pfen  berfelben  erhaltenen  (oerdnberten)  garbejloff 
nur  fcfywad),  inbem  fte  l)öd)ften3  eine  fd)mu£tge 
garbe  annehmen.  Sie  weingeiftige  2fuflöfung  färbt 
Terpentinöl  blau,  wdfyrenb  bie  SBurjel  bemfelben  eine 
'carmoifmrotbe  garbe  erteilt,  ©duren  erl;öl;en  bie 
garbe. 

SBenn  bie  weingeiftige  Äuflofung  mit  SBajjer 
gefönt  wirb,  fo  färbt  fte  ftcb  balb  blau,  inä  ©um* 
licfye,  unb  liefert  beim  2fbbampfen  eine  bunfelblau* 
ober  fd)war$e  SDiaffe ,  welche  ali)  üerdnbcrter  garbe» 
floff  ju  betrachten  ift.  ©iefer  tjl  leichter  im  SBaffer, 
wenig  im  SSBeingeijl  unb  nur  fetyr  wenig  in  2Clfalien 
löSlid) ,  weniger  fd)meljbar,  wirb  bureb  @f)lor  rotl), 
burd)  OTalien  blau,  burd)  SBaffer  grünlich  blau,  ofyne 
einen  9Zieberfd)lag  $u  bilben,  üerljalt  ftd)  iebocfy  nad) 
pelletier  gegen  SDfetallfatje  wie  baS  unoerdnbe^e 
Pigment  Sbne  ju  fod^en  wirb  ber  in  SBeingeiji 
aufgelöjle  garbejloff  burd)  baS  SBaffer  nid)t  gefärbt. 

2(etf)er  lojl  ben  garbejloff  ber  SBurjel  nod)  leid); 
ter  als  2ll?of)ot  auf.  ^  Terpentinöl  lojl  ben  garbejloff 
auS  berfelben  mit  fd)öner  carmoiftnrotber  garbe  auf. 
gette  SDete  löfen  benfelben  mit  rotier  garbe  auf. 

SßdfferigeS  Äali,  Patron  unb  2ünmoniaf  löfen 
ben  garbejloff  mit  blauer  garbe  auf,  bilben  jeboc!) 
audE)  eine  unauflösliche  SSerbinbung,  wenn  fte  in  j-u 
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geringer  Spenge  angewanbt  werben,  2fu§  bem  mit 
Affaftföftn  SBaffer  bereiteten  2fad&ufaabfub  fallt  2(laun 
einen  purpurfarbigen  Sac? ,  ber  jum  9)tolen  gebraucht 
werben  fann.  SBehn  ßf)lorga§  buvd)  bie  alfofoolifd&e 
Sofung  be3  Pigments  geleitet  wirb,  fo  verroanbelt 
ftcb  nad)  pelletier  ba3  Siotl)  in  fd)mufeig  Selb,  untee 
gdllung  einer  in  20fol)ol  mit  gelber  garbe  lo^ttd^en 
©ubflanj.  9lad)  3ol)n  fiettt  ß^Ior  bie  rotye  garbe 
ber  burcf)  2(bbampfen  geblauten  weingeijftgen  ©dura 
wieber  ber  unb  bilbet  nadj  längerer  Seit  einen  wols 
ligen,  flocfigen  9lteberfd)lag.  Sie  ISBlumen  ber  Tin- 
diufa  geben  mit  2llaun  ©aftgrün. 

35aS  Pigment  ber  ^nd/afawurjel  würbe  fc^ott 
Don  ben  ulten  jum  Farben  ber  ©djafwolle  vertuen* 
bet,  wie  un8  spiiniuS  L.  XXIL  Äap.  30  jeigt. 
$ausmann  legte  im  60»  S3anbe  ber  Annales  de 
Chimie  ein  Skrfafyven  nieber,  ber  ©eibe  unb  Saum- 
wolle,  weld&e  juvor  mit  2tfaunbaft§  inprdgnirt  wor* 
ben,  mittel)!  weingeiftiger  2ind)ufainfufton  eine  bauer* 
bafte  ^urpurveildjenfarbe  (SPurpurvioIet)  mitjut&etlen. 
SDa§  Pigment  ber  2(nd)ufa  bient  aud)  jum  gdrben 
ber  SBoIIe,  ber  Sttunbpomabe  unb  be§  ÄdfeS  *c* 

ber  ^Baumwollen*  unb  Seinfärberet  gibt  bte 
weingeiftige  2lnd}ufaauft6fung  auf  mit  Zlaun  vorge* 
beizten  ©toffen  eine  vortreffliche  purpurrote  tnö  SSio* 
lete  übergel)enbe  fiaxbe.  2?ie  S3et^e  befielt  au£  20 
9)funb  reinem  2C(aun  ^  wcldje  man  in  80  ^)funb 
beigem  2Baffer  auflöft,  unb  bann  unter  befidnbigem 
Umrühren  nad)  unb  nad)  20  Sott)  gereinigte  ©oba, 
unb  jute^t  15  *Pfb.  SSletjucfer  jugibt.  Sann  rüf)rt 
man  nod)  einige  ©tunben  um,  lagt  2(lleS  fe£en  unb 
brauet  bie  33ei£e  nad)  einigen  Sagen»  Se  mefyr  bie 
efft'gfaure  S5aft*g  vorwaltet,  bejto  beutlid)er  wirb  ber 
©tid)  in6  Sita» 

£>ie  ju  fdrbenben  {Baumwollen  *  unb  Seinen* 
fioffe  werben  mit  ber  efftgfauren  2t)onerbe  von  2° 
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öeaumo  gwetmal  J;tntet  ctnanber  grunbirt,  aufgefyans 
:3en,  getrocfnet  unt>  nad)  Verlauf  Don  S  Sagen  i 

Stunbe  lang  in  fliepenbeS  siöafjer  gelangt,  gut  ge; 

jpült  genumben  imb  getrocfnet,   3um  Ausfärben 

Dient  man  ftd)  ber  folgenben  2Cnd;ufainfuffon,  SDfan 

^iept  auf  18  $funb  gemahlene  2fnd)ufawuvjel  80 
"Pfunb  SBeingeift  Don  34  —  36°  unb  lagt  baS  ©e* 
:mifd>  3  Sage  lang  gut  jugebecf t  fiebern  25ann  gießt 
iinan  bie  Snfufton  bcfyutfam  ab  unb  preßt  aud)  au§ 

Dem  Siiufftanbe  baS  barm  etwa  nod)  Dorl;anbene 
Pigment  au§*     2)ie  Snfufton  fyebt  man  in  wofyl* 

oerfd)(offenen  ©efdßen  auf,  bod)  tfyut  man  nod)  beffer, 
P  jebeSmal  erji  furj  Dor  bem  ©ebrauebe  ju  bereiten. 

25ie  mit  ber  efffgfauren  2f)onerbe  gebeizten 
.Stoffe  werben  auf  ber  ©mnbirmafdjtne  unter  bobem 
lörud'  mit  ber  Snfufton  imprdgnirt  unb  jum  HuU 
;trocfnen  aufgefangen  ober  in  einer  SrocFcnfhibe  bei 
:30°  9i,  abgetrocknet.  Sann  kommen  bie  ©toffc  * 
©timbe  lang  in  flteßenbeS  SBaffer,  werben  nddjfibem 
,burd)  ein  l;eißeS  SBafferbab  Don  70°  du  genommen 
iunb  jule^t  in  flteßenbem  SÖJaffer  gefpült,  auSgewun* 
Den  unb  getrocknet 

SBill  man  fel)r  tiefe  ©c^attirungen  erlangen,  fo 
wirb  fowoljl  baS  ©runbiren,  als  aud)  baS  2£u6fdrben 
mehrmals  wicberfyolt* 

Um  gleichmäßige  garben  erhalten ,  muß  man 
nad)  bem  ©runbiren  ben  tötoff  J  ©tunben  lang  in 
äBaffer  einsangen  unb  wieber  abtrocknen,  el;e  man 
auffärbt  9?ad)  jebem  2Cu6fdvben  kommt  bie  Sßaarc 
ebenfalls  tn'S  fltef enbe  SSSaffer  f  baS  beiße  Sßafferbab 
aber  wirb  nur  nad)  bem  legten  2fuofdrben  gegeben* 
SSor  bem  2(u6fdrben  muffen  bie  ©toffe  jebeSmat  fel;v 
fdjarf  abgetrocknet  feytu 

Um  baumwollenes  unb  leinenes  ©am 
mit  bem  2Cndjufapigmente  5U  färben,  wirb  baffelbc 
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judo*  gebleicht,  in  ber  efjtgfauren  2f)onn:be  falt  ges 
beifct,  aufgefcf)lagen,  auSgewunben,  abermals  gebetfct, 
wieber  aufgefdjlagen ,  auSgewunben,  auf  ©langen 
abgeirocfnet,  2  bis  S  Sage  warm  erhalten,  burd) 
fließenbeS  SBaffer  genommen,  gut  gereinigt  unb  ftarf 
petrocfnet.  25ann  wirb  baS  ©arn  in  ber  2(nd&ufas 
Snfufton  ausgefärbt,  jfarf  auSgewunben,  unb  auf 
©fangen  gebreitet,  bei  30°  9t.  getrocfnet  unb  hierauf 
|  ©tunbe  in  fließenbeS  S55affer  gelangt,  bei  70°  3t. 
burd)  l)ei£eS  SSaffer  pafftrt,  g?waf#en,  genumben 
unb  getrocfnet.  ©oll  bie  gavbc  ganj  tief  purpui 
molet  werben  ,  fo  mu£  man  baS  Seiten  unb  2(uS* 
färben  mefyreree  9)?ale  wieberfyolen. 

Um  baumwollene  ©ewebe  mit  Älfannawurjel 
grau  ju  färben,  grunbirt  man  bie  ©tücfe  mit  effti 
faurem  (Sifen  t>on  1°  SBeaume,  trocfnet  fte,  l)dngt 
fte  in  fliepenbeS  SBaffer  unb  trocfnet  fte  wieber  gut 
ab.  ©ie  werben  bann  auf  ber  ©runbirmafd)ine  mit 
ber  2(lPannas3nfufton  grunbirt,  gefpült  unb  burd) 
fceipeS  SBaffer  pafftrt. 

2Cuf  ©tücfe,  bie  mit  Wannawurjel  gefärbt  jtnb, 
Fann  man  jwar  SEafelfarben  brucfen,  wie  ©djwarj, 
©rün,  JRotb  *c,  bis  je|t  war  man  aber  nocfy  ntd^t 
im  ©tanbe,  fie  weiß  ju  d£en. 

^Baumwollene  ©toffe  (25  9)fb.)  färbt  man  na$ 
©Araber  dd)t  2t  la  unb  SSiolet  mit  ^Ifannawurjel 
auf  folgenbe  Söeife: 

gunf  ^Pfunb  jerfleinerter  2Clfanarourjeln  werben 
in  einem  gut  üerfcfyloffenen  gldfemen  ©efdp  mit  10 
$funb  SBeingeijl  gemifcfyt  unb  bleiben  in  biefem  3u* 
panbe  bei  madiger  SBärme  48  ©tunben  fielen;  ben 
fo  gewonnenen  2ttfannawurjels  (Sfrtraft  fldrt  man  ab 
unb  wenbet  if)n  jum  Sdrben  an. 

©ie  auSge?od)te  ^Baumwolle  wirb,  el>e  man  fte 
in  bem  2(lf annawur^eU@]ctract  auSfdrbt,  na<# 
bekanntem  2Serfal;ren  wie  SRotfc  in  efftgfaurer  Styon* 
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erbe  gebeizt,  gut  öbgewunben  unb  gefpült.  ©aä 
2tu§fdtben  gefdbiebt  nun  folgenbermaafen: 

ÜRan  füllt  ben  Äeffel  mit  reinem  SOBaffcr,  unb 
wenn  e3  fd)arf  banbbeiß  ijf,  fo  fegt  man  ben  nad) 
SBotfd&rift  bereiteten  Älfannawurjel  3  (Sjctract  fytnju, 
bringt  bie  gebeizten  unb  gefpüften  3euge  t>tnein ,  ar* 
bettet  ffe  gut  barin  tyerum  unb  tterjldrft  nad)  unb  nad) 
ba3  §euer,  fo  baß  bie  glüfftgfeit  bem  ÄodEjen  nal)e 
fommt ;  bann  werben  bie  3euge  herausgenommen,  ab; 
gewunben  unb  folgenbermaafen  gefc&ont* 

SEftan  füllt  ein  l;6ljerneS  ©efäfj  mit  reinem 
(janbljeißen  SBaffer  unb  fegt  felbigem  foinju 

1  9)funb  SBeijenfleie; 
in  biefer  glüffigfett  laßt  man  bie  gefärbten  ©ante 
15  bi6  20  ÜBinuten  berumarbeiten,  worauf  fie  abge^ 
rounben  unb  getroefnet  werben, 

25ie  t>erfd)tebenen  SZuancen  t>on  8t(la  unb  23ios 
let  werben  baburd)  hervorgebracht,  baß  man  ms 
niger  ober  mebr  2ll?annawurjeU(§:vtract  anwenbet. 

Sfi  bie  Älfannawurjel  uon  befonberer  ©üte*), 
fo  !ann  fie  jweimal  mit  SBetngetjl  ejctraljfrt  werben, 
wovon  man  ftd)  leicht  überzeugen  fann,  wenn  man 
ben  Stücfflanb  ber  2flfannawurjel  nochmals  mit  eU 
wa§  SBetngeijl  übergießt,  unb  fieb  i>ann  biefe  glüfftg* 
feit  nodb  farbreid)  jeigt. 

Sn  ber  ©etbenfärberet  wirb  bie  2flfanna 
,auf  biefelbe  SBeife  angewenbet. 

Sn  ber  (Schafwollen  färb  er  ei  tjl  bie  {färbe 
bochft  febwierig  ganj  gleichförmig  barjujiellen.  £>ie 
gebleichten  Stoffe  werben  mit  ber  efftgfauern  Zljom 
erbe  falt  tmprdgntrt,  getroefnet,  gut  gewafc&en,  txfa* 


*)  SDte  ©üte  betfelben  laßt  ftd)  augenblicklich  prüfen, 
wenn  man  etwas  2Cl£annawurjel  mit  Serpenttnol  über- 
gießt, wo  fid)  bann  bie  glÄfftgfett  gleich  fatt  molet  f4r* 
ben  muß* 

6c&aupla|  6.  »&♦     Kufi.  31 
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ber  getrocfnet  unb  bann  aufgefärbt*  9tach  bcm  Tt\\& 
waf^en  im  2Baffer  unb  Surcbnebmen  burch  ein  feil 
ße8  SBafierbab  erfcheint  bie  garbe  bleibenb  purpurn 
üiolet,  unb  um  fo  bunfler,  je  öfter  bie  Dperatior 
wieberholt  wirb,  üßan  muß  i;öchft  forgfdltig  bei  ben 
tterfebiebenen  SSerfahrungSarten  jii  SÖBerfe  gelten,  fonjl 
credit  man  feine  gleichmäßige  Sarbe. 

Stifter  2C  r  t  i  f  e  l. 
25on  bem  SRunjeet* 

35er  SJhtnjeet,  Rubia  Munjista  Roxb.,  ijt  eine 
^Pflanje,  welche  in  Snbien,  namentlich  in  9icpaul  unb 
anbern  ©egenben  SSorberinbienS  wdchjh  Sie  in 
©nglanb  eingeführte  Sßaare  fommt  auf  Galcutta 
unb  wirb  in  ber  ßanbfcbaft  Katpore  erbaut;  bie 
äBur^eln  enthalten  ben  garbejlojf ,  ftnb  lang  unb 
bünn,  unb  bie  rotbe  ??arbe  erfcheint  gleich  auf  bem 
33rucf)e.  Sie  befte  SERunjeetwurjel  hat  bie  ©tdrfe 
fcon  einer  geberpofe,  ijl  rein  unb  fefi,  brid>t  furj,  iji 
weber  hohl/  «och  jirobartig,  unb  ber  ©mich  ähnelt 
bem  beS  ©üßbol^eS.  (§r  fommt  im  #anbel  entwe* 
ber  ganj,  in  33ünbeln,  ober  gemahlen,  als  ^uloer 
*>or.  25a  ber  gemahlene  STOunjeet  auch  mit  auf  ben 
bünnen  farbearmen  Stielen  erzeugt  ijt,  fo  hat  berfclbe 
weniger  §drbung£oerm6gen  alS  ber  in  33ünbeln. 

Sa3  SSerfahren  beim  Sdrben  ber  baumwollenen 
(Stoffe  fommt  ganj  mit  bem  färben  mit  Ärapp 
überein.  SßSiewohl  ber  2)?unjeet  nicht  5ur  SavjMung 
be$  Äbrianopelrotf  gebraucht  werben  fann,  fo  foll 
er  bod)  auf  ungeolten  Äattunen  mit  SBeißboben  ein 
fcboneS  9?oth  hervorbringen,  übrigens  fehlt  eö  noch 
jur  3eit  an  binreiefrmben  Unterfucbungen.  Sie  oer; 
gleichenben  Prüfungen,  welche  Dr.  JRunge  unb  Sannen* 
berger  mit  Ärapp  unb  SDfunjeet  anpeilten ,  haben  ju 
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ganj  abroeicftenben  JRefultaten  geführt.  9?acf)  erjie; 
rem  foll  ber  SKunjeet  reicher  an  garbefioff  fcpn  al3 
ter  Ärapp,  unb  leiderer  fanb  ba£  ©egentbeil. 

3n  £inficfyt  ber  gdrberei  auf  SB  olle  jeigt  fi<$ 
ber  SWunjeet  nid)t  fo  vorteilhaft  alö  ber  Ärapp. 


3»6lfter  Ärtifcl. 
SSou  &et  9lona. 

SDie  9tona  i(l  bie  SBuvjel  eineS  33aum§,  trefc^er 
ju  ber  2trt  ©mlanbina  gebort  unb  ber  Ärappwurjel 
jeljr  df>nüd& ;  bod)  ijt  fte  jäfoer  unb  laßt  ftd)  fairerer 
puloevn.  ©ie  beftßt  neben  bem  rotten  gavbeftoff 
eine  bebeutenbe  Spenge  eines  fauren,  gelben  gavbe* 
floffcö ;  man  muß  baber  oor  ber  2(mvenbung  biefelbe 
mit  faltem  SBaffer,  bem  man  bafifd);  foblenfaureä 
Patron  jufe^t,  au3n>afd)en ,  $4)  überhaupt  eines 
i&oflfommen  neutralen  gdrbebabeS  bebienen.  3um 
®ebraud)e  muß  man  jut>or  bie  S^onannir^el  fein  jer* 
|reibenf  mit  50  ©eroicfytstbeilen  faltem  Söaffer  au$; 
ircafdjen,  ba£  SBaffer  rem  abgießen  unb  neuerbingä 
JBafTer  aufgießen,  bem  man  ungefdbr  £  be$  ©ercict)- 
;e$  ber  SKona  an  bafifd):fot)lenfaurem  Patron  jufegt. 
Dann  erbifct  man  baö  33ab  auf  30°  St.,  gel)t  mit 
)er  SBaare  binein  unb  erbiet  unter  foittt>dl;renbem 
Imljafpeln  baö  S3ab  bis  jum  ©ieben. 

2£uf  geölter  unb  gebeizter  S3aumn>olIe  erbdlt 
nan  baburd)  naefy  ©cf)warj  (Singles  polt)tecbnifd)e$ 
soumal  33b.  45;  ein  fefyr  intenfioeS  JRotb,  rocld)e3 
m  üerfcfyloffenen  Äcjjel  mit  einer  ©etfenauflofung, 
»er  man  etroae  faljfaureS  Sinn  jugefeßt  bat,  in  ein 
em  au3  Ärapp  erzeugten  2fbrianopelrotf;  dbnlidjeS 
oö)ax\a6)xotl)  oerroanbelt  wirb. 

2Cuf  ungeolten  Saumwoüenjloffen,  welche  mit 
fftflfaurer  Styonerbc  ober  mit  efftgfaurem  ßifen, 

31  * 
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ober  enblid)  mit  einer  9Ktfcbung  t>on  beiben  ^ebeifct 
würben,  credit  man  Nuancen  Don  ©cbwarj  unb 
Surfet,  welche  ftcb  t>on  ben  buvd)  Ärapp  erzeugten 
nur  burd)  einen  ©tid)  m8  ©elbc  unterfd^eiben.  S)ie 
©eifenpaffagc  belebt  aud)  biefe  garben,  oljne  tynen 
jebod)  U;ren  ©tief)  in*  ©elbe  $u  benehmen, 

©retjefjnter  Xrtifel. 

SJon  t>cr  Gtyapawutjel. 

35ie  ßtyapawurjel  ijl  bie  SBurjel  einer  f)ax\pU 
fdcfylid)  auf  ben  Äüffen  t>on  SDJalabar  unb  6oro- 
manbet  angebauten  ^Pflanje  (üldenlandia  umbellata 
Linn.)-    ©ie  gebctljt  oorjüglicf)  im  fanbigen  S3oben, 

©ie  fommt  in  SSielem  mit  bem  Ärapp  überein, 
bofy  tjt  fte  jdber  unb  laßt  ftcf)  alfo  fdjwteriger  pul; 
fcern,  Sange  Seit  l;at  man  t>ergeblid)  verfugt  f  bie; 
felbe,  obwohl  fte  in  Snbien  jum  Sdrben  ber  geölten 
baumwollenen  (Stoffe  gebraust  wirb,  aud)  in  6u* 
ropa  ju  biefem  Swerfe  ju  üerwenben,  9hd)  ©cbwarj 
(a.  a»  £).)  bietet  fte  jeboefy  weniger  ©cfywiertgfeit 
bar,  atö  bie  9Jona.  Statt  beS  baftfc^^ol;lcnfauren 
9latron3  fefet  man  bem  §<kbebabe  nur  beS  ©e* 
nrid)tS  ber  SBurjel  gemahlene  Äretbe  ju.  3)a  ba§ 
gelbe  Pigment  in  biefer  SBurjel  f)6d)ji  untergeorbnet 
ijt,  fo  brauet  man  baffelbe  faum  au£juwafd)en.  25a$ 
SSerfafyren  beim  Sdrben  fommt  mit  bem  bei  ber 
Ötonawurjel  ganj  überetn,  bo<$  jtnb  bie  Farben  fc^ö- 
ner,  ba  fte  nid)t  ben  ©tid)  in3  ©elblidje  babem 
25aS  fRoti)  auf  geölter  33aum  wolle  laßt  ftd)  im  gl* 
fd)loffencn  9vaum  im  ©eifenbabc  fel)r  gut  atnmren. 
Sie  auf  ungeolten  ©toffen  burdj  SSei^en  beroorge; 
brachten  Stöancen  jlel)en  ben  burd)  Ärapp  fjerüorge; 
brauten  in  nichts  mti),  unb  baö  Jpauptbinberniß  bei' 
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umfaffenbcren  tfnwenbung  in  (Suropa  ifi  nur  bei* 
l;6f)ere  $>reiS  biefer  SSurjel,  ba  fie  bei  gleicher  SDfenge 
bcS  ©top  nur  etwa  ein  §3iertel  fo  oiel  eigentlich 
fdrbenbe  SKaterte  enthalt,  als  ber  Ärapp*  Sie  <§baija= 
wurjel  ijl  in  #tnficbt  il;rer  @igenfd)aften  bem  Ärapp 
työcbfi  analog,  befifet  aber  weniger  uon  bem  gelben 
fauren  gavbeftoffe,  als  irgenb  eine  ber  früher  ge; 
nannten  SRubtaceen. 

S)er  DuongJoubou,  eine  ebenfalls  aus  Sn- 
bien  ;u  unS  gebraute  SBurjcl,  enthalt  bie  Raffte 
ober  ein  SDritttljeÜ  fo  Diel  votljen  garbejloff,  als  eine 
gleite  Spenge  Ärapp.  Sie  gelben  fauren  (Stoffe 
walten  barin  wenig  oor,  bod)  muß  man  bem  gdrbe; 
babe  30  ^Procent  baftfd^^oblenfaureö  Patron  jufe&en, 
£>ic  baburd)  erhaltenen  fiaxben  fmb  nicfyt  fo  lebhaft 
unb  weniger  bauerljaft,  als  bie  auS  ber  Stona. 

23ierjel;nter  2£ rtt Ec  1^ 
SJom  'KtocbitUt. 

Wit  biefem  ©toffe  laßt  ftd),  nad)  iltcbtg,  ©eibe, 
i  Söaumwolle  unb  ßeber  febon  rotl;  färben,  SBenn 
■  man  8  &l)ci(e  ©alpeterfdure  über  1  SEljctl  Tfloc  ab; 
jtebt  unb  bie  rücf jiänbigc  gluffigfeit  mit  SBajfer  t>er; 
:  mifd)t,  fo  fd&lägt  fid)  eine  rotl)ltd)gelbe,  barjdfynlidje 
.  ©ubjianj  nieber,  bie  burd)  2(uSwafd)en  puloerig  wirb. 
SKan  erfydlt  ftc  in  größter  9J?enge,  wenn  ju  if)ver 
äöerettung- oerbunnte  ©alpeterfdure  angewanbt  wirb. 
SDtefe  ift  baS  2l(oebittcr.  —   dampft  man  bie  über 
biefer  ©ubjlanj  fiebenbe  bunfclgelbe  gluffigfeit  bis 
ju  einem  gewiffen  ©vab  ab,    fo  bilben  ftd)  barin 
große  breite,  gelbe,  unburcbftd)tige,  v&omboebrifc&e 
Ärpjlalle,  !bic  auS  einer  SJerbinbung  uon  Äleefdure 
mit  2Uocbitter  befielen.  £>urd)  fünf*  bis  fedjömaligeS 
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UmfrpjMifirfn  laßt  ftch  ba3  tfloebitter  t>on  ber  Älee* 
fdure  trennen  unb  bie  lefctere  ernennen.  —  Wit  bie* 
fen  S3afen  gibt  biefev  Äorper  üerpuffenbe  ©alje.  — 
2)iefe  üerpuffenbe  ©igenfcbaft  t>erbanft  er  ber  ÄoI)= 
Ienfticf jlofffdure ,  benn  in  ber  &bat  ifi  er  eine  SSers 
binbung  biefer  ©duve  mit  einem  eigentümlichen,  bem 
fogenannten  3nbigbar$  ähnlichen  Äorper. 

£>a3  Weebitter  lo|l  fid)  in  800  bis  1000  Stei- 
len ffißaffer  auf.  3m  feigen  SBaffer  ifl  e§  leichter  auf-- 
Ioelid).  2>ie  2tuf(6fung  ifi  eine  prächtige  Purpur* 
färbe.  itocht  man  ©eibe  mit  einer  folgen  Tfuflo- 
fung,  fo  nimmt  fie  eine  febr  bäuerhafte  Purpurfarbe 
an,  bie  ber  ©eife  unb  ben  ©duren  (auger  ber  ®aU 
peterfdure)  fcollfemmen  rciberftcbt.  2)ie  ^alpeterfdure 
tterdnbert  bie  garbe  in  ©elb,  aber  burch  TUtSrcafcbeti 
be£  3eug§  in  reinem  SBaffer  evfdjeint  bie  Purpur; 
färbe  lieber.  £)urcb  jtDecfmdpige  S3ei(jen  laßt  ftet 
biefe  Sarbe  auf  unzählige  Zxt  üerdnbern.  —  2Boll< 
ivirb  burch  biefen  garbeftoff  ausgezeichnet  fcf)ön  fchnwj 
gefärbt;  biefe  gavbe  ijt  febr  bauerhaft  unb  roirt 
burd)  ba§  Riefet  nicht  im  minbeften  ttcrdnbert.  — 
ßeber  wirb  purpurfarben  unb  ^Baumwolle  rofenroth 


§  u  n  f  j  e  h  n  t  e  r  %  1 1  i  f  t  h 
SBon  bem  Sluecf filber» 

Sebaidif  bat  bie  83emerfung  gemalt,  bap  eine 
falpeterfaure  Clueftlberauflofung  mehreren  fticfjioff. 
haltigen  ©ubftanjen  unb  namentlich  ber  ©eibe  unC 
SBotle  bei  einer  Temperatur  oon  24°  bi§  30°  3?. 
eine  fchöne  amaranthrothe  garbe  mittheile,  ßaffaigm 
hat  biefe  SSerfuche  fortgefe^t  unb  gefunben ,  baf 
SBoffen*  ober  ©eibengarn  eine  fet>r  folibe  amaranty 
rothe  garbe  erhalten,  welche  ber  ©inroirfung  bee 
ßichte§  fehr  lange  wiberjleht  unb  in  ber  Ädlte  roebei 
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burd&  2TlFalien  nod)  Derbünnte  <5d)n>efelfdure  ange; 
griffen  wirb,  wenn  fie  10 — 15  Sßinuten  lang  bei 
einer  Temperatur  t>on  36  —  40°  9?.  mit  einer  faU 
peterfauven  ß,ue<ffilberaufl6fung  in  S5erüf?rung  ge; 
bracht  werben. 

2)ie  £lue<fftlberfolution  erhalt  man,  inbem  man 
1  2b(.  £luecffilber  mit  2  £1)1.  ©alpeterfdure  üon 
24°  33eaume  bei  gelinber  Sßdrme  in  33erbtnbung 
bringt  unb  bie  glüfftgfeit  4  —  5  SDiinuten  lang  fic- 
ben  lagt.  3um  ©ebraudje  üerbunnt  man  fie  mit  \ßs 
rem  gleiten  83olumen  Söaffer  unb  taucht  bie  Setbe 
ober  2Bo(Ie  bei  ber  angegebenen  Temperatur  hinein. 
@6  i(i  ntefet  einmal  notl)ig,  bap  ba3  ©am  ganj  ein; 
getauft  rceibe,  fonbern  e8  reicht  fcf)on  bin,  baffelbe 
i  gehörig  mit  ber  2(ufl6fung  ju  imprdgniren. 


©rtttcS  StaplttU 

SSom  ©elben* 

©rjler  2f rtiEeL 
SSon  bem  Sßau  unb  ton  bem  ©elften  auö  bemfelben. 

2)er  SBau  (Reseda  lutcola)  rodd)ft  in  $ranf; 
reief),  @ng(anb  unb  25eutfd)lanb  auf  2öiefen  unb  greu 
figen  2(nt)6l)en  voilb,  bat  einen  aufrechten,  über  2 
§ug  b^ben  Stiel,  im  Äreife  jufammenflefyenbe  2öur; 
Beiblätter  unb  jeijireut  fifjenbe  fcfymal  lanzettförmige, 
etroaS  jlumpfe,  glatte,  gldnjenbe,  ungeftielte  Stengels 
bldtter  unb  blaßgelbe,  eine  lange  "Mebre  bilbenbe  83lu; 
men.  SKan  bat  bafyer  wilbcn  unb  gebauten 
2Bau.     £)ie  Stengel  be3  lefetern  ftnb  Eürjcr  unb 
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fcf)rod$er,  ata  bie  be3  er  jiern ,  tmb  er  rotrb  ml)x  ge* 
eistet.  Sie  ganje  *Pflan$e;  außer  ber  SBwrjel,  bient 
jum  ©elbfdrben,  ©etrocfneteS  Ävaut  fiel>t  gelb  auS 
unb  muß  fein  unb  flein,  tvte  ba3  um  Shuen  ober 
in  bev  9)rooence  gebaute  fet)n,  ctroaö  inS  8J6tf)licbe 
fpielen  unb,  in  SGßafTer  gefönt,  rotorig  füg  rieeben* 
Sm  £>anbel  roirb  baffelbe  bduftg  mit  ber  gelben  Sie* 
feba  uern>ed)felt ,  roelcbe  aber  leidet  burd)  ifyren  am 
©runbe  nieberliegenben  ausgebreiteten  djligen,  bann 
aufrechten  raupen  Stengel,  fo  roie  burdE)  bie  breitfyei* 
ligen  unteren  gefteberten  33ldtter  ju  erfennen  tjt, 
t>erfdlfd)t.  liuü)  ber  englifd)e  SBau,  roelcfyer  grofc 
blätteriger  ift  unb  fd)led)tere  Sarben  liefert,  unb  ber 
trodene  SBau,  roelcfyer  grünlid)  tjf,  bienen  als  §dU 
fdjungen. 

£)er  garbejfoff  be§  SBau,  baS  % ut zolin,  färbt 
bie  mit  2ttaun  gebeizte  SBolle  unb  ©eibe  fcotlfom* 
men  fdE)6n  gelb,  mefyr  Citren  -  als  orangegdb;  bod) 
gibt  ber  SQSau  fclbfi  feine  garbe  nid£)t  bloS  burd)  bas> 
in  il;m  enthaltene  2uteolin,  fonbem  e8  färbt  ftd)  ;aucfy 
nodE)  eine  rot&e  ©ubflanj  mit  auf,  roelcbe  bie  leb; 
bafte  $arbe  t>eä  Suteolin^  matt  mac&t;  ©er  troefene 
SBau  enthalt  biefe  rotifoe  ©ubpfanj  in  inel  größerer 
Sttajje,  unb  fte  erzeugt  fid),  jum  ©cbaben  be3 
teolinS,  nod)  mef)r,  roenn  ber  SBauabfub  bei  bofyever 
Temperatur  längere  %t\$  ber  ßuft  auSgefefct  iji 

ßbeüreul  pellte  über  ben  SBau  eine  9\eif)e  üon 
SSerfuc&en  an.  Siefen  ju  §olge  erhalt  man,  roenn 
man  einen  £E)eil  mit  2(laun  gebeizter  SBolle  10  9ßU 
nuten  lang  in  auf  64°  9?.  erbifeteS  SBaffer  tauty, 
in  roelcbem  ein  fünftel  SBau  aufgelöst  roar,  roenn 
bie  SBolle  mit  SBaffer  entfdjroeißt  würbe,  ein  fd&oneS 
Zitronengelb,  roar  bie  SBolle  burd)  Mali  genommen, 
eine  f#road)e  orangegelbe  garbe.  Söurbe  ba3  Sab 
bis  jum  Äodjen  erbiet  unb  20  Minuten  lang 
färbt,  fo  rourben  bie  garben  bunfler,  roeniger  lebhaft 
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imb  mef)r  röt&licfc.  ©reiche  Steile  SBoIle  unb  SBau, 
3t>er  SBau  im  Ueberfd&uß,  geben  unter  gleiten  Um* 
jtdnben  fefjr  unoortbettyafte  Stcfultate. 

3J?an  fodjt  ben  2Bau  fo  lange  im  2öaffer,  bis 
er  in  bem  Äeffel  ju  S3oben  fdtXt ,  wae>  gewofynlid) 
aati)  %  bis  1  ©tunbe  gefd)iebt,  imb  jie&t  ifyn  bann 
mit  einem  Stechen  f)erau3*  ©tc  Quantität,  bic  man 
in  ben  Äeffel  fluttet,  tjl  nad)  bev  ©tärfe  ber  <5d)aU 
tirung,  welche  man  erhalten  will,  üerfcfyieben.  ©e; 
wofynlid)  ffnb  5wet  bis  brei  SI;ei(e  jureiefeenb,  einen 
3eug  ju  färben.  SSenn  bie  2fuSfo#ung  gut 
gefdttigt  ijf,  fo  tat  ffc  eine  gelbe,  in3  ©raune  fpte- 
lenbe  garbe,  33erbfinnt  man  fte  mit  meiern  Sßaffer, 
fo  wirb  bie  gelbe  garbe  l;etter  unb  fpielt  ein  wenig 
in§  ©rüne. 

25urd>  Malien  wirb  bie  2fu§fo$ung  bunfefc 
gelb;  bur$  ©duren  unb  faure  ©alje,  JB.  burd) 
SBetnftein  unb  2((aun,  bldffer;  burd)  fd)wefelfaurc§ 
Gnfcn  braun;  burd)  fdjwefelfaureS  Äupfer  qvunlic^- 
braun;  burd)  Sinnauflöfung  fyetlgelb,  unb  burd) 
•SBaffer,  baS  fd)wefelfauren  ÄalE  ober  ©ppS  enthalt, 
bimfelgelb. 

©er  2£au  gibt  ber  33Me,  ber  <5etbe,  bem  Sein 
unb  ber  SSaumwolle  eine  jiemlid)  fefle  gelbe  garbe, 
beren  ©d)attirungen  man  burd)  bie  Littel,  bie  wir 
angeben  werben,  beliebig  uerdnbern  fann. 

©elbfarbung  auf  SBoUe» 

Um  bie  SBoIIe  mit  SBau  gelb  ju  färben,  gibt 
man  bem  2ud)  erfl  einen  3(nfub  mit  betfi  vierten 
Steile  feines  ©ewtcfytS  Maun  unb  bem  ad)ten  Sfytil 
SBeinjiein.  2>ann  bcfyanbelt  man  eS  in  einem  au§ 
brei  biö  uier  £l;eilen  2ßau  auf  ba3  |)funb  3cug  be- 
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reiteten  garbebabe.  2Bolle  in  glotfen  erfordert  un 
gefdt>r  ben  werten  2f)eil  mebr. 

£)urcb  3ufafc  fcon  Wfalten,  fcon  #laun,  Gnfen 
üitriol,  3innaufl6fung  ?c.  ju  bem  S3abe  erhalt  mar 
©elb  fcon  allen  ©c&atttrungen. 

©oll  ba§  ©elb  etwa§  \n§  ©umliefe  ^ieben,  fi 
Fo$e  man  auf  10  $fb.  SBaare  8  $fb.  SQSau  }riä| 
©tunben  lang  ab,  jiefye  ba$  ©trob  au3  bem  33abi 
unb  tbue  ju  legerem,  wenn  e5  abgefüllt  ij},  1J 
2otb  SBeinftein  unb  12  2otb  einer  3t«nfoIutior 
au$  einem  Sbeil  3inn  auf  4  Sbeile  ©aljfdure,  laffi 
ba$  Sab  £  ©tunbe  fielen  unb  färbe  bann  bi< 
SBaare  eine  ©tunbe  lang  auS.  £dtte  man  offene 
SBolle  ju  färben,  fo  mupte  man  gleite  %t)e\k  SBau 
anwenben  unb  ben  jwanjigfien  Stjeil  bc£  ©ewid)tes 
ber  5U  fdrbenben  SBolle  an  Sßeinjlein  unb  3innfolu; 
tion  jufefeen. 

SD?an  fann  aud)  ber  garbe  einen  anbern  ©df)ein 
geben,  wenn  man  ba£  2ud),  naebbem  e3  auß  bem 
SBaubabe  gefommen ,  in  einem  anbern  garbebabe 
bebanbelt.  (Sin  fcbwacbeS  Ärappbab  oerwanbelt  ftc 
in  ©olbgelb,  unb  ein  wenig  9iußfcbale  ober  3?ug  in 
Sobgelb.  2)urd)  3ufafe  einer  geringem  ober  grogern 
SDfenge  Ärapp  fann  man  2(b(iufungen  t>om  ©olb; 
gelb  bis  jum  Drangegelb  unb  geuerfarbe  barflellen. 
SDlfoenfarbige  Äbflufungen  erbdlt  man ,  wenn  bie 
burd)  SBau  gelbgefdrbte  SBolle  bureb  ein  laueS  SBaf* 
ferbab  gewunben  wovben ,  in  weld)em  mebr  ober 
weniger  ©fenmiriol  aufgelojl  würbe,  je  nadjbemi 
bie  ©c&attivung  bunflcr  ober  bellcr  werben  foll; 
man  fann  auefy  gleich  beim  Änfteben  fdjwcfelfaureS 
(Sifen  sufeijen. 


491 


§•  2. 
©elbfärbung  ber  ©et&e. 

SBiü  man  ©eibe  dcfet  gelb  färben  >  fo  mug  fte 
üorfer  mit  bem  fünften  Sfeil  ifreS  ©ewid)t£  ©eife 
angefotten,  alaunt  unb  uon  bem  anfangenden  2llaun 
rein  gefpült  fepn.  £)ann  focft  man  auf  einen  £feil 
©eibe  jwei  Sfeile  SBau  15  btö  20  Minuten  au3 
unb  gießt  bie  2(u3focfung  t>uvd^  ein  feinet  ©teb, 
ober  burcf  tiefte  getnwanb.  SBenn  ba3  S3ab  in 
bem  ©rab  fief  abgefüllt  fat,  baß  man  bie  £anb 
barin  falten  fann,  fo  bringt  man  bie  ©eibe  finein 
unb  laßt  fte  barin  fo  lange  burcf  laufen,  bis  fte  eine 
gleichmäßige  garbe  angenommen  fat.  Unterbeffen 
foeft  man  ben  SBau  nod)  ein  9Äal  mit  frifefem 
SBaffer.  £ernad)  fefopft  man  beinafe  bie  £dlfte 
be$  erjien  Sarbebabee  au3  unb  erfegt  fte  burcf  eine 
gleiche  Quantität  be3  jweiten.  25tefe3  erneuerte 
garbebab  fann  man  etwas  feiger  anwenben.  9)?un 
befanbelt  barin  bie  ©eibe  eben  fo,  wie  ba§  erjle 
9Kal,  unb  löft  unterbeffen  in  einem  fleinen  Sfeile 
ber  jweiten  2(usfocfung  be$  SBau  ein  wenig  sJ)ots 
afefe  auf.  hierauf  nimmt  man  bie  ©eibe  auS  bem 
Befiel,  um  naef  ber  ©cfattirung,  welcfte  bie  garbe 
bekommen  fotl ,  mefr  ober  weniger  t?on  ber  aufge; 
lojten  ^otafefe  unter  ba£  S5ab  ju  mifef  en  ,  bringt 
fte  wieber  finein  unb  befanbelt  fte  Don  Beuern.  9facf 
ben  oben  angeführten  ßfeuüreulfcfen  Skrfucf  cn  bürfte 
bie  bei  biefem  33erfafren  angewanbte  SD^nge  oon 
SBau  ju  groß  fepn,  unb  bie  *PrariS  fat  beriefen, 
baß,  wenn  man  £  bte  J  be3  ©ewieftä  ber  ju  fdr* 
benben  ©eibe  an  SBau  "berwenbet,  man  ganj  oorz 
treffliefe  gelbe  ©cfattirungen  erfdlt. 

SBenn  man  bie  Äuflofung  ber  ^otafefe  mit 
etwaö  wenigem  oon  einem  £)rleanbabe  fcerfefct,  fo 
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erhält  man  eine  golbgelbe,  ber  SJingelblume  dl;nlid 
garbe. 

SSBiß  man  bie  ©eibe  hellgelb  färben,  fo  mu 
man  fie  mit  30  3>fb.  ©eife  auf  100  9)fo.  auflebet 
©od  baS  ©elb  in  baS  ©rüne  fpielen,  fo  fefct  ma 
ju  bem  S3abe  etwas  Äüpenblau  binju.  Sie  ©eit 
barf  aber  bei  bem  2tnfteben  feinen  2tjur  erhalten  l;abet 

§.  3. 

©elbfarbung  ber  Saumtoottc. 

Um  ber  SSaumwolIe  mit  2Bau  bie  t)erfd)iebe 
nen  gelben  ©d^attirungen,  beren  fie  fabig  iß,  ju  er 
tl;eilen,  t>crfdt>vt  man  auf  folgenbe  SBeife. 

3u  Sun  Bei  gelb  foefct  man  auf  einen  Sljei 
(Baumwolle  jwei  unb  einen  balben  £l;eil  2Bau,  fefc 
ein  wenig  ©rünfpan,  ben  man  mit  etwaS  tfon  be 
2fusfod&ung  erweicht  l;at,  ju  bem  S3abe  binju  un' 
bemäntelt  fie  bavin  fo  lange,  bis  ffe  eine  gleicfc 
garbe  angenommen  bat  Sann  befyanbelt  man  fi 
in  einem  warmen  S3abe  Don  55  ©rab  9JV  baö  mai 
mit  ein  wenig  ©obalauge  üermt'fd&t  fyat,  15  bis  2( 
SJtinuten,  nimmt  fie  berauS,  fpült  unb  troefnet  fie 
Sftan  fann  aud)  etwaS  Älete  jufefeen. 

SRad)  2)mgler  erhalt  man  buvd)  biefeS  Söerfaf) 
ren  jwar  ein  fcboneS  aber  nidjtS  weniger  al£  bauer 
baftea  ©elb*  Sie  garbe  wirb  auf  Saumwolle  unl 
Seinen  nur  bann  feji,  wenn  man  ben  3eug  üorbe 
mit  effigfaurer  St)onerbe  bet§t,  bie  nad)  ber  bellerei 
ober  bunf  leren  ©cbattirung,  bie  man  verlangt,  mi 
8  bi6  24  Sailen  SBaffer  uerbünnt  wirb,  ©e£t  mar 
bem  Söaubaöe  falpeterfaureS  Äupfer  ju ,  fo  erf)äl 
bie  gelbe  garbe  einen  grünen  ©cbein.  Drange, 
gelb  (iellt  man  bar,  wenn  man  bie  waugelb  gefärbt. 
SBaare  in  einem  Ärappbabe  mef;r  ober  weniger  ro 
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:;fyet  £)Ut>enfarbe  erlitt  man,  wenn  bte  effigfaure 
£l)onerbe  mit  efftgfaurem  (gtfen  t>ermifd)t  wirb,  ober 
#enn  man  bte  gelbgefärbte  SBcave  buxtfy  ein  SBaffer^ 
jab  jiefyt,  bem  man  etwaS  weniges  fatpcterfauveS 
gtfen  jugefeßt  &at»  9i  ebbraune,  jim  mtbraune 
unb  c^ocotabefarbene  ©cbattirungen  werben  ge* 
rconnen,  wenn  man  bte  oltogefdrbte  Sßaare  in  einem 
fd&wad&en  Ärappbabe  fo  lange  bebanbelt,  bis  bic  ge* 
nuinfdjte  garbenabftufung  erfcf)ienen  ijf.  gut  graue 
Scbattirungen  imprdgnirt  man  bte  Söaare  mit  v>ers 
bünntem  efftgfauren  ©ifen  ober  aud)  (Sifenmtriol, 
reinigt  fte  gut  unb  färbt  bann  im  SBaubab  au3. 

3u  hellgelb  bereitet  man  baS  garbebab  mit 
M  $Pfb.  2öau  auf  1  spfunb  ©am,  bebanbelt  barin 
t>aS  ©arn,  baS  uorber  entroeber  mit  efftgfauver  £l)on* 
erbe  ober  mit  4  bt'3  6  ßotb  2((aun  auf  1  9>funb 
'©aumwolle  angefotten  werben  i|l,  auf  btcfelbe 
•HSeife ,  belebt  cS  in  einem  ©eifenbabe,  fpült  unb 
troefnet  eS. 

3u  Zitronengelb  wcnbcl  man  nur  einen 
2()ei(  SBau  unb  nur  febt  wenig  ©umfpan  jit  bem 
5ßat>  an,  ober  lagt  leiteten  gdnjlid)  weg. 

3u  ©olbgclb  gibt  man  bem  ©am  einen  "tfn* 
fub  t>on  efftgfaurer  Sbonerbe  üon  5  bis  6°  SSeaus 
me,  troefnet  unb  fpütt  tö.  Sann  bebanbelt  man  eS 
'in  einem  jlarfen  SBaubabe,  baS  man  erfi  mit  @oba; 
lauge,  bernadf)  mit  einer  2Cuf(6fung  Don  fdjwefelfaurem 
ober  efffgfaurem  Äupfer  oermifcfyt  l;at. 

3weiter   2Cr t £ f e I. 
»on  t>em  ©eXb^oXsc  unb  bem  ©ebrattebe  befielen  tu  bet 
gat&erei. 

£>a3  ©clb&olj,  gufiifWi,  gärbcrmaulbeer* 
bauml;olj,  gelbeS  ä3raftltenl;olj  fommt  üon  bem  in 
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SBejlinbien  unb  SBraftlien  roacbfenben  gdrbermaul 
beerbaum  (Morus  tinctoria).  £>erfelbe  rvätyfi  aud 
in  ben  vereinigten  (Staaten  unb  auf  ben  Antillen 
tw^üglid)  auf  Sabago.  (§3  ijl  ein  groger  jiemlid 
ftavfer  33aum,  beffen  £ol$  fprobe,  unb  obgleich  jiem 
lief)  fyaxt,  bod)  leid)t  ju  fpalten  ijl.  @3  bat  eine  belli 
ober  braungelbe  garbe,  ijt  mit  rotben  2£bern  burc&.$0: 
gen  unb  fommt  in  ©Reiten  üon  20  bi£  400  $>fb 
(Schwere  in  ben  £anbel.  Se  fd)önere§  ©elb  unb  j< 
met;r  rotbe  2(bern  ba§  ©elbbolj  enthalt,  bejfo  beffei 
ift  e§.  2)a§  t>or$üglicf)jle  iji  ba$  ßubagelbbolj;  l;ier* 
auf  folgt  ba3  Samaica;  ober  $)ortoricos  unb  julefc! 
ba$  braftlianifcbe  ©elbbolj. 

35a3  ©elbbolj  enthalt  jvoet  garbejioffe,  welche 
bie  mit  2ttaun  gebeizten  Stoffe  gelb  färben,  ßbesreul 
bat  beibe  bargejtellt  unb  fte  gelbem  unb  weißeS 
Sftorin  genannt.  ffieibe  ftnb  in  Ärpjiallen  fubli* 
mtrbar  unb  unterfcfyeiben  ftcf)  baburd)  t>on  einanber, 
baß  ba3  in  SBaffer  aufgelojle  gelbe  Dioxin  bur<$ 
fcbroefelfaureS  (Sifenonjb  grün,  ba3  weiße  hingegen 
braunrotb  gefärbt  wirb;  inbrffen  ftnb  bod)  bie  bei 
2lnwenbung  einer  ©ifenbeige  burd)  beibe  auf  3eu* 
gen  ben>orgebrad)ten  braunen  garben  einanber  febt 
dt)nlid). 

Sie  guft  äußert  auf  ba§  gdrbeüermogen  beS 
weißen  SRöritt  einen  bebeutenben  (Sinfluß.  gdrbt  man 
mit  2(launerbe  gebeifete  3?uge,  obne  Sutritt  ber  2uft, 
in  einer  2£ufl6fung  be£  weißen  SO?orin  in  focftenbem 
SBaffer,  fo  erbdlt  ber  3eug  eine  fdjwacf)  gelblich 
grüne  garbe,  wdbrenb  eben  fo  gebeizter  3eug  in  tu 
ner  gleichen  ÜRorinauflöfung ,  unter  bem  3utrttt  ber 
freien  ßuft  gefärbt,  einerein  rojlgelbe  garbe  annimmt. 
S3ringt  man  ben  erjlen  3?ug  mit  ber  2uft  in  SSer^ 
binbung,  fo  wirb  bie  grüngelbe  garbe  naä)  unb  nad) 
inö  SRoftgelbe  übergeben. 
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£>a§  gelbe  SKorin  fdrbt  bte  3euge  eben  fo,  nur 
iiimmt  eS  beim  3utritte  ber  ?uft  ben  rotfylicf)en  gar^ 
jenton  nod)  rafdber  an,  alS  ba£  weiße. 

9)?cvFa>ürbtg  ift,  baß  bae>  fcfywefelfaure  ßifenper* 
)H)b  bie  ?(uflofung  b$  gelben  ÖWorinS  grün,  unb  bic 
>e$  weißen  rorfy  fdiW. 

£)a  ba$  ©elbbolj  unter  ber  (Sinwirfung  ber 
ftttft  unb  SBdrme  feine  garbe  eben  fo,  wie  ber  2Bau 
mb  bie  £lueicitronrinbe  febr  leid)t  tn£  9totl)e  uer* 
inbert,  fo  muß  man  bie  ©tofje  im  garbebabe  fo 
■c&iwü  al$  möglich  färben  unb  le^tereS  nic^t  ju  lange 
vorbereiten. 

'Äußer  bem  gelben  unb  weißen  Sttortn  febeint 
aß  ©elbl;olj  aud)  noef)  einen  rotten  garbejloff  ju 
Ml;alten,  welcher  feineswege  ba$  <Prebu?r  einer  23er* 
nberung  jener  beibeu  garbejioffc  ift  unb  feinen 
5ig  l>uiptfd<$licl)  in  ben  rotl;en  2(bern  be6  (Selb- 
oljeS  bat. 

©erafpelteö  ©elbbolj,  welches  man  längere  3eit 
er  ßuft  unb  bem  ilid)t  auSfeßt,  erleioet  eine  See* 
nberung ,  wie  fie  ber  ©elbljoljabfub  unter  gleichen 
imjldnben  erleibet. 

SBenn  man  ba£  $olj  ftarf  fod)t,  fo  gibt  eS  bem 
Baffer  eine  rotl)lid)gelbe  garbe.  Sieibünnt  mau  bie 
uefod)ung  mit  SBaffer,  fo  wirb  fie  orangegelb, 
i  2)ie  ©duren  bewirten  barin  einen  leic^ien  grün* 
cfjgelben  9iieberf<$lag.  Sie  2£lfaiten  unb  ba3  Äocfc; 
ilj  geben  berfelben  eine  bunfle  rott)lt($gelbe  garbe. 
)er  Ulaun  unb  ber  SBeinffeiu  wirfen  auf  fte  beu 
at)e  eben  fo,  wie  bie  ©duren,  unb  machen  bie 
rite  garbe  fcefler.  ©a3  fcfywefelfaure  @ifen  gibt 
'm  ©elben  einen  braunen  ©cbein.  25ie  3innauf- 
fung  bringt  baiin  einen  frönen  gelben  lieber- 
£lag  beroor. 

SRan  füllt  ba§  ^)olj,  entweber  in  ©panen  ober 
tafpelt,  in  einen  ©ad!  unb  fodjt  cd  eben  fo  au§, 
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wie  ba§  SBrafttten;  unb  baS  ßampe$ef)ol$.  SOta 
gebraust  eS  faji  bloS  jur  gdrbung  ber  2Bolle  un 
wollener  3euge,  welche  obne  £ilfe  einer  SBeifee  in  b> 
2lu§fod)ung  beffetben  eine  jwar  buftere,  brdunlid 
gelbe,  aber  ber  SBtrfung  ber  Suft  wtberjlefoenbe  Sari 
annehmen, 

SÖBenn  man  ben  SBollenjeug  buref)  einen  2Cnfu 
Don  3(laun  unb  SBeinfiem  vorbereitet  unb  bann  ei 
wenig  Sinnauflofung  in  baS  garbebab  mtfd&t,  fo  e 
tyält  man  ein  fefjr  fcf)6ne3  hellgelb. 

Verlangt  man  bie  garbe  bunfler,  fo  t>erfe| 
man  baö  Sab  mit  ein  wenig  alfalifc&er  Sauge  ob« 

9Kan  ftef)t  barauS,  ba£  ftrf>  baS  ©elbfcolj  m 
ben  SSei^en  eben  fo  tterbdlt,  wie  ber  2Bau,  @S  Ii 
fert  aber  weit  mef;r  garbefioff,  als  biefer,  ben 
ein  Sbeil  #olj  reicht  ju,  brei  Steile  Zufy  gel 
ju  färben*. 

Snbeffen  fpielen  bie  mit  ©elbbolj  gefärbten  ga 
ben  mebr  in  baS  Drange  unb  ftnb  weniger  lebfyaf 
alS  bie  mit  SBau  gefärbten.  25e3balb  üermifät  ma 
juwetlen,  um  bie  ^Baumwolle  gelb  31t  färben,  bc 
©elbfoolj  in  uerfebiebenem  SSerbdltniß,  je  naebbem  b 
garbe  ausfallen  foll  f  mit  SBau.  SRan  fann  j,  & 
jwei  S3üfcbel  2Bau  mit  fe^S  bis  a$t  ^funben  ©eil 
$olj  anwenben. 

UebrigenS  wirb  ba§  ©elbfyolj  in  ber  SSaun 
wollenfdrberet  nicfyt  bduftg  angewanbt,  weil  bie  ga: 
ben,  welcbe  eS  liefert,  etwas  flüchtig  ftnb;  mit  efftc 
faurer  Sbonerbe  gebeizte  S3aumwollen$euge  färbe 
ftcb  im  ©elbfyoljbabe  orangcgelb,  mit  effigfaurem  Sife 
gebeizte  braun.  £>urd)  SSermifc^ung  beiber  SSetfce 
in  t)erfd)tebenen  SSerfyältniflen  erfydlt  man  eine  Sftenc 
Sftöancen.  25aS  ©elbbolj  unterfd)eibet  ffd)  febr  öo 
bem  SBau  unb  nod)  mel)t  von  ber  £luercitronrint 


497 


bur$  feine  Neigung,  bte  nic&t  gebejfcten  <&tcU 
[en  bei*  33aumn>  ollen  jeug  e  ju  färben. 

©eftr  f)duftg  wirb  ba£  ©elbbolj  in  ber  SBoflens 
'drberei  ju  jtifammenqefefcten  Sarben  angewanbt, 
j.  33.  um  mit  ben  Snbigblaufduren  grün,  mit  rebiu 
irtem  Snbig  oliüengrün,  mit  rebucirtem  Snbig,  8Bau, 
ffrapp,  ©anbelboty,  Älaun  unb  fcfywefelfaurem  (Sifen 
>ronee,  enblidf)  mit  Gampec&ebolj,  SBeinjlein,  @ifen* 
mb  Äupferüitriol  fcfywarj  ju  färben. 

3ur  £>arfteüung  eine6  f (Jonen,  feurigen  ©elb 
ebient  man  ftd)  be3  fofgenben  3$erfal)ren6.  9)?an 
ofyt  eine  ^Quantität  ©elb&olj  fo  oft  mit  SBafier 
u8,  bis  aller  garbejloff  autogen  tjif  feibt  bic 
:(üfftgfeit  Don  bem  £o($e  ab,  fefet  ibr  auf  jebeS 
)funb  bc3  angewenbeten  ^oljeS  3  8otl)  in  warmem 
Baffer  geloflen  SEifcblerleim  ju,  laßt  fte  einige  SÄU 
uten  fod)en  unb  gießt  fte  bann  in  einen  boljernen, 
lit  einem  Jpafyw  Derfeljenen  ©tdnber.  9lad)  einiger 
eit  laßt  man  bte  oben  jlebenbe  glufftgfett  üon  bem 
leimigen  SSobenfa^  ablaufen  unb  üerroenbet  fte 
iim  gdrben. 

I  Um  auf  10  9>funb  SBoIlengarn  ein  fatteS  ©elb 
,  vorzubringen ,  Fod^e  man  4  $>funb  ©elbbolz  QifyS* 
j)  au6,  werfe  ben  ©aef  au3  bem  Äejfcl  unb  (äffe 
B  S5ab  abfublen;  bann  lofe  man  bavin  12  iott) 
lieinfieinPr^jtall  auf  unb  fuge  10  Sotb  Sinnauflö* 
:ng  auS  einem  Steife  3tnn  auf  oier  Steife  ©atj« 
are  unter  ftarfem  Umrubren  binju.  9tac&  |  ©tunbe 
W  man  iivo  55ab,  färbe  bte  SSBolIe  geborig  au$ 
Lb  fpüfe  fte  bann  in  fliepenbem  SBaffer  rein.  3n 
Ic  9?acbflotte  fann  man  ein  gutes  ©trobgelb  färben. 

gärbt  man  glocf  wolle,  fo  nebme  mau  auf  40 
iunb  SBollc  15  9)funb  gemablcneS  ©elbbolj,  Der* 
| jre  bamit  eben  fo,  wie  oorber,  unb  füge  ju  bem 
iabe  16  fiotb  reinen  2llaun,  8  Sott;  SBeinflcin  unb 
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2  9>funb  ber  obigen  äinnfolution..  3n  einer  SSicrte 
ftunbe  ift  bt>  SBollc  au^gcfaibt.  £)o<$  iß  cf  für  b 
2>auer  ber  %axtk  notfywcnbig,  baß  bie  Sßolle  cit 
©tunbe  im  SBabe  bleibe. 

Um  biefelbe  Quantität  Sud)  ju  fmben  ,  mfitl 
man  ju  obiger  ©elb()ol*abfod)ung  6  $PfD.  Wann, 
*Pft>.  SBetnftetn  unb  1  *Pfb.  3innauf(6fung  fefcen  ur 
btt§  £itc&  fo  lange  fod&en  muffen,    big  eS  ben  e 
wünfcfyten  garbenton  erlangt  ffat 

Um  25  $Pfunb  Merino  fdjSrt  citronengel 
färben,  v>crfdl;rt  man  nad)  edjraber  auf  folgen) 
SBeife: 

Sft  ber  mit  reinem  SBaffer  gefüllte  Äfffei  ai 
Stocken,  fo  gibt  man  t)inju  •  2|  *Pfunb  Tflaun, 
*Pfunb  ^utoeriftrted  ©clbbolj,  16  2otb  3innauflofun 
16  iotf)  fn;jiaüijirten  SBeinjlein,  laßt  ?f((eS  8  SJ? 
nuten  bur#fod)en,  bringt  ben  3eug  hinein  unfe  ld| 
xl)\\  eine  balbe  ©tunbe  gelinbe  fod)en,  worauf 
herausgenommen  unb  gefpült  wirb. 

SM'efelbe  Quantität  SDterino  färbt  man  bunfe 
gelb,  inbem  man  nod)  einmal  fo  Diel  ©elbbolj  ur- 
Sinnauflofung  anwenbet  unb  ben  3wg  J  ©tunbc  \ 
lang  foefcen-  laßt. 

Um  ein  fd)6ne§  Drange  für  ÜRerino  ju  probi 
ciren,  i>erfdl)rt  man  eben  fo,  al§  wenn  ©cfyaity 
aue>  Saf^bpe  gefärbt  wirb,  nur  baß  man  weniger  ?a 
bt)e  unb  fiatt  beffen  2  bis  3  9)funb  pulocrifirti 
©elbl)olj  anwenbet, 

£>urd)  'tfnwenbung  Don  mel)r  ober  wenig 
?af;bpc  laßt  fid)  biefe  ^arbe  leicfet  in  üerfcfyiebcne. 
orangegelben  Slüanccn  barßellen,  bte  an  2>au 
allen  befannten  Orangefarben  Dorjujicben  ftnb. 
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dritter  HxtxteL 

SBon  fcem  £Utercttron  unt>  bem  ©ebrauctye  befielben  in  bet 
garbereu 

©a§  £luercitron  iji  bie  Sftnbe  bcr  fd&roar^en 
©df)C  (Quercus  nigra,  Quercus  tinctoria),  weldje 
in  SJtorbamerifa  roilD  \vad)\t  unb  in  ber  neuern  3eit 
in  granfreid)  unb  Seutfcfclanb  angepflanzt  roorben 
iji.  9Kan  jtefyt  bie  dupere  $aut,  bie  eine  bräunliche 
garbe  gibt,  t)on  berfelben  ab  unb  flogt  bann  bic 
Kinbe  ju  ^Puloer-  Sin  Sbeil  Don  biefem  ^uloer 
gibt  fo  üiel  garbeftoff,  wie  ad)t  bis  jefon  Steile 
»Bau,  unb  fo  t)iel,  wie  üier  Steile  ©elbfoolj.  £)ie 
5arbe  beffelben  fyat  große  2(el;nlid)feit  mit  ber  garbe 
D'eö  2Bau. 

(§l;eüreul  bat  ben  garbeffoff  auö  ber  £luercitron* 
inbe  in  Ärpjlallen  bargeffeüt  unb  £luercitrin  ge* 
lannt  ©affelbe  färbt  bie  mit  TUaunerbe  gebeizten 
Stoffe  gelb,  bie  mit  (Sifen  gebeizten  hingegen  braun 
mb  fcbroarjbraun.  Ungeteilte  Seuge  nehmen  nur 
ine  unmerfltcfye  gdrbung  an. 

25er  garbeftoff  ber  £luercitronrinbe  bat  üor  bem 
>eS  SBJau  ben  83orjug,  bag  er  nur  an  gebeizten 
Stellen  haftet,  rodljrenb  ba$  Söaugelb  auef)  nid)t 
,ebei£te  ©teilen  be£  3euge3  merfbar  färbt 

©er  £luevcttronabfut)  üerdnbert  fi$  beim  3u^ 
ritte  ber  Suft  noefy  leichter,  ald  ber  be3  2Bau  unb 
eS  ©elbl)olje§. 

Sieben  bem  £luercitrm  enthalt  bie  9finbe  nodj 
inen  fol)lfdrbenben  ©erbeftoff.  SD?an  befeitigt  tiefen, 
ibem  man  bem  garbebabe  auf  1  $)funb  £iuercitron 
ine  2luflofung  üon  4  2ott)  Sifcfylerleim  ober  faure 
ftild)  ftufefet.  Sie  Sarben  werben  baburd)  fef)r  rein 
;nb  fd^on,  ij!  aber  ber  3ufafc  oon  2eim  &u  groß,  fo 

32  * 
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werben  fi*  weniger  t>oll  unb  frdftig  unb  (erben  leicfc 
beim  2(u3wdffern. 

9}Jan  brauet  bql  *Pult>er  ntd>t  langer,  aI8  jwei 
Minuten  511  foc&en.  ©d&on  baS^eijje  SBaffer  jiebl 
ben  Savbefloff  leicht  an§  unb  färbt  fid)  brdunlid). 
2Me  ©auren  macben  bie  2Iusfodjung  beller,  bie  HU 
falten  unb  ber  2flaun  bunfler,  bie  3innaufl6fung 
lebhaft  gelb,  ber  SBeinjtein  grünlichgelb ,  unb  bas 
fcbwefelfaure  ©fett  bunfel  olroehfarben. 

Um  wollenes  Sud)  mit  Guercitron  ju  färben, 
ftebet  man  e§  fünf  Siiertelftunben  in  einem  S3abe  mit 
bem  fecbjlen  ober  aebten  &bei(  feinet  ©ewicf)t$  HLnm 
ober  Sßeinffein.  hierauf  fod)t  man  eS  in  einem 
JBabe,  baS  eben  fo  Diel  £luercitron,  wie  2ttaun( 
enthalt,  fo  lange,  bis  eS  fatt  genug  gefärbt  ijl 
Sann  nimmt  man  eS  fyerauS,  fluttet,  um  bie  garb< 
auf^ufrifd)en,  ein  wenig  Äreibe  in  baS  Sab,  bring! 
eS  wieber  fyinein  unb  fodjt  eS  noc^  acfyt  bt6  jep 
SJtimiten. 

£>ie  garbe  wirb  lebbafter  (gotbgelb),  wenn  mar 
in  baS  garbebab  eben  fo  t>iel  3innaufl6fung  mifd^t 
wie  mau  Öuercitron  angewenbet  fyat.  SMefe  Stnöi 
auflofung  bereitet  man  burd)  2Cufl6fen  t?on  7  bis  £ 
$)fb.  3tnn  in  einem  ©emifd)  uon  12  *Pfunb  @alpe- 
terfäure  fcon  32°  S3eaume  unb  20  spfimb  raupen: 
ber  ©aljfdure.  @e£t  man  ju  biefen  Sngrebienjen 
no<#  ein  wenig  SSeinjlein  l)inju,  fo  crfoält  man  eir 
ßitronengelb,^  baS  inS  ©rüne  fpielt. 

9iad)  einem  anbern  33erfal)ren  nebme  man  auj 
10  <J)funb  wollenes  ©am  2  $j)funb  £luercttron,  t>er> 
fabre  bamit  wie  oben  beim  ©elb&olj  unb  fefee  12 
ilotb  2Beinfieinfn;jtall  unb  16  £otb  3innauf(6fung  t)on 
einem  Sfceil  3inn  auf  oier  2l)eile  ©aljfdure  ju.  @0; 
balb  baS  oorl;er  weingelbe  33ab  fd^on  gelb  geworber 
ifi,  geljt  man  ins  *öab,  jie&t  aber  bie  ©arne  fe&» 
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rafdb  um,  ba  btc  glotte  leicht  auffärbt  3>n  einer 
falben  ©tunbe  fjl  bie  SBaare  fertig. 

ÖBiÜ  man  ein  bunflere§  ©elb  erhalten,  fo  nimmt 
man  auf  biefelbe  Quantität, ©arn  ober  Tucb  3  9)fb. 
Guercitron,  1^  *Pfunb  2ttaun,  4  Sott)  ÜBeinjieinfn;* 
fiall  unb  10  irott)  3innfalj.  £)ie  SBaare  muß  unter 
fortwdbrenbem  *£)erumarbeiten  brei  SSierteljtunben  tos 
eben  unb  fann  bann  gefpült  werben.  ßefetereö  gar« 
bebab  fann  aud)  auf  offene  2Bolle  gebraust  werben. 

2>er  garbejloff  bc$  Guercitron  Derbinbet  ft<# 
aud)  mit  ber  ©eibe.  Srft  alaunt  man  ledere,  bann 
färbt  man  fte  bei  einer  Temperatur  oon  32  bis  35 
©raben  in  einem  SBaöe  Den  l  ober  2  $)funb  Silier* 
citron  auf  12  *Pfunb  ©eibe.  Sebbaftigfeit  gibt  man 
ber  garbe  baburd),  baß  man  gegen  baS  (Inbe  bei 
fi3cl;anbtung  bem  ©ab  ein  wenig  Äreibe  ober  ^)ot* 
afd)e  jufefct.  ©enfelben  3wed  erreicht  man  aud), 
wenn  mau  fo  Diel  3innauflofung,  al3  ©eibe,  abwägt 
unb  ben  vierten  Tbeil  Ulamx  anwenbet. 

3nbeffen  mochte  bod)  ber  2Bau  bem  Guercitron 
jur  gärbung  ber  ©eioe  Dorjuyebcn  fepn,  felbff  bann, 
wenn  man  ba$  ©ab  von  lefcterem  mit  flarfem  Seim 
ober  nod)  beffer  mit  faurer  SRiftty  öerfegt. 

i&inwieberutn  muß  man  bem  Guercitron  in  beic 
©elbfdtbung  ber  ©ruef^euge  vor  bem  äBau  ben  SSbti 
$ug  geben,  weit  e§,  wenn  man  ba§  S3ab  nid)t 
fei)r  erbiet,  ben  weißen  Sieben  fajl  gar  niebt  färbt, 
woju  aud)  bie,  bem  ©ecect  jugefeßte  Ceimauflofung 
oiel  mit  beitragt.  3u  biefem  23ebuf  fd)üttet  man  ba$ 
Quercitronpuloer  in  baS  falte  Söaffer,  bringt  bie 
Seinwanb  btnein  unb  erbißt  ba§  S3ab  allmdlig  fo, 
Daß  bie  Temperatur  gegen  ba3  (Snbe  ber  SSätyavto* 
lung  auf  4'5  bis  50  ©rabc  fteigt. 

Um  baumwollene  ©ewebe  mit  «Cuercitronrinbe 
gelb  ju  färben,  grunbirt  man  ftc  mit  efftgfaurer  Zl)o\u 
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erbe  fcon  8°  Ö3eaume ,  trocfnet  fie  in  einem  warmen 
JKed)en  unb  pafftrt  fie  nad)  48  ©tunben  burc^  ein 
5\reit>ebab  t)on  48°  9?.  Sßan  fann  nun  auf  jweier* 
lei  Irt  färben: 

a)  mit  £luercttronrinbe ,  ober 

b)  mit  bem  2(bfube  berfelben,  ;;nb  le^tereS  S3er* 
fahren  ijf  üorjujteben,  weil  f leine  £luercitronfpänc  in 
ben  ©tücfen  jurütfbleiben,  bie  fe^r  fc^roer  wieber  ^er^ 
auszubringen  fi'nb. 

Sm  erjlen  gafle  füllt  man  ben  Äeflel  mit 
SEBaffer  unb  bringt  2 — 3  $Pfunb  £luercitronrinfre  pei 
©tücf  (I  breit  unb  30  —  32  franj.  (Sllen  lang)  unb 
auf  jebeS  $Pfunb  berfelben  2  ßotf)  im  SBaffer  aufges 
lofien  £eim  hinein.  3?ad)bem  ein  Sßeibenforb'  in  ben 
Äeffel  eingefefct  würbe,  fyafpelt  man  bie  ©tücfe  hinein 
unb  treibt  bie  $ige  in  *wei  ©tunben  bis  auf  28° 
9?,;  würbe  man  fie  l)6l)er  fteigem,  fo  würbe  baS 
©elb  bräunlich  unb  matt  werben. 

Um  ben  £luercitronabfub  anjuwenben,  f ocfyt  man 
bie  JKinbe  zweimal  au3  unb  fe£t  bem  erften  2(bfub  auf 
ba3  $Pfb.  Öuercitronrinbe  3  8ott)  unb  bem  jweiten 
1  Zotf)  ßeim  ju.  S3eibe  2(bfube  werben  bann  ju^ 
fammen  in  ben  garbefeffel  gegoffen ,  welcher  immer 
mit  einem  SBeibenforb  oerfel)en  fer,n  follte.  SJfan 
tfeigert  übrigens  bie  $i|e  au§  bem  angegebenen 
©runbe  nur  auf  28°  — 32°  SR. 

Cnn  SRovbant  t>on  ber  angegebenen  ©tdrfe  lie* 
fert  ein  ©olbgelb,  wie  man  e§  auf  9JJ6beljeugen 
fte&t;  wenn  man  ein  fefyr  bellet  ©elb  erbalten  will, 
muß  man  bie  ©tdrfe  ber  S5ei£e  unb  bie  SDienge  ber 
£luercttronrinbe  Derminbern,  aud)  bie  Temperatur 
tud)t  fo  bod)  Reigern. 

©ef)r  baucvbafte  gelbe  färben  erhalt  man,  nad) 
SBancroft,  burcf)  flnwenbung  ber  ©alldpfel  unb  einer 
Slwitö  unb  Äalferbeauflöfung.  3u  biefem  3wecfe 
focf)t  man  beiläufig  1  $funb  grobgejloßene  2Üeppo; 
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gaHapfel  in  10  —  15  $>funb  weic&em  SBaffet  mit 

||  $)funb  ©oba  eine  ©tunbe  fang,  ftltrirt  uno  wcicfyt 
bann  bie  SBaumwolIe  eine  ober  jwei  ©tunben  lang 
barin  ein,  hierauf  troefnet  man  bie  33aumwolIe, 
weicht  fte  bann  in  eine.2Cuflofung  üon  8  $fb.  2flaim 
unb  1  ^>funb  Äreibe  in  36  9>funb  SBaffer  2  ©tun; 

,ben  lang  ein,  troefnet  fte,  jiel)t  fte  bann  einige  Wu 
nuten  im  Äatfwaffer  umber,  troefnet  fte  wieber  unb 
bringt  fte  jum  ^weiten  9J?at  in  bie  tbon;  unb  falf- 

;  erbebattige  2lufIofung ,  worauf  man  fte  wieber  troef- 
net ,  auSwäfcfct,  mit  £U:evcitron  auSfdvbt  unb  wie; 

tberbo(t  buvd)  ein  ©eifenbab  pafftrt.  Sie  fo  erbaU 
tene  gavfce  wiberjlebt  bem  fcf)drfflen  (Sfftg  unb  felbjt 

;bem  (Sl)lor. 

9Zad)  ©ingler  erbalt  man  burd)  folgenbe§  S3cr- 
i  fahren  ein  außer)}  lebl)afte§  ©elb  auf  Sßaumwoden; 
garn.  Sttan  loft  1  ?)funb  3innfalj  in  fo  mel  ©aU 
peterfdure  auf,  baß  man  eine  flare  glufftgfeit  erl)ä(t, 
,bie  mit  2  $funb  9Iegenwa||er  üevbünnt  wirb.  SJott 
,  biefec  2fufl6fung  fegt  man  mel;r  ober  weniger  ber 
,jum  SSebanbeln  bc§  ©avnS  notbigen  Quantität 
SBaffer  ju,  beißt  bie  ©ame  barin,  ringt  fte  au3  unb 
fegt  uon  bcrfelben  3innauflofung  bem  -warmen  Gucis 
citronbabe  etwas?  ju,  in  welchem  man  bie  niebt  ab* 
getroefneten  ©ante  focfyenb  ausfärbt.  Sie  garbc 
wirb  um  fo  beller,  je  mebr  bie  ju  beiben  SDperatio; 
nen  uerwenbete  Sinnauflofung  mit  SBaffer  üevbünnt 
würbe.  Saßt  man  bie  ©ame  in  bem  gefebarften 
Cuercitronbabe  nid)t  jum  Äoti)en  fommen ,  fo  fallt 
bie  garbe  fd)led)t  auS.  @in  jWfiteS  3$erfaf)vcn  eig; 
net  fidt>  üov^üglicb,  um  barauf©vün  beroorjubringen. 
2£uf  100  sPfunb  ©arn  bereitet  man  fotgenbe  SBcifcc. 
8»an  löft  20  $fimb  2llaun  in  130  $funb  SBSaffer 
auf,  fefet  nadb  unb  na$,  unter  bejlanbigem  Umrübrcn, 
14  ^Pfunb  geflammte  Äreibe  ju  unb  gießt  bie  2(uf; 
lofung,  wenn  baä  'tfufbvaufen  aufgebort  l;at,  auf  10 
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^funt>fl£uten  ©leijucfer  in  ein  fc$male3,  boI)eS,  t)bl 
jernee;  ©efd^ ,  ritl)vt  ba$  ©an je  einige  Seit  gel)örit< 
unter  einander,  lagt  e§  ft'cf)  abfegen  unb  gebraucht  bi 
frare  glöfiijjfett  al5  »ctfce. 

£)a£  boÜia  roeiggcblctd^te  SSaumwolIengarn  wirl 
mit  tiefer  SSei^e  breimal  banbDoüweife  burcfygeflepft 
immer  bajwifcfyen  am  Sfingpfatyl  auSgerungen  unl 
mietet  getroefnet.  hierauf  fod)t  man  8  bi^lO  Sotl 
iUuercitrenrinbe  auf  ba&  $)funb  ©am  gehörig  au$ 
giejlt  tote  flave  2(bfod)ung  in  ein  l)obe£,  fd)male3,  l)6l 
äerneo  ©efdp,  fe£t  auf  jebeS  ^)funt>(£Xuevcttron  2  Sotl 
in  warmem  SBaffer  geloficn  £ifd)lerleim  ju,  rüf)rt  e* 
gut  burd)  einanber  unb  lagt  e$  einige  Seit  rul;ig  fic 
l;en  ,  bamit  ftd)  ber  mit  bem  Seim  Derbunbene  ©er. 
beftoff  abfegen  fann.  9?ad)bem  man  bie  glüffigfei 
Dorftcf)tig  Don  bem  33obenfa£  abgelaffen  bat,  fc& 
man  fie  ber  jum  gärben  erforberlid)en  Guantitd 
Söajfer  ju  unb  färbt  bie  naef)  bem  SSeifjen  unb  Srocf; 
nen  wieber  gut  au3gewafd)enen  ©arne  bei  50  —  6C 
©rab  nad)  SJeaumur  bavin  au5. 

(Sin  gldn$enbe£,  bauerfyafteS  ©elb  auf  23aum; 
wolle  erhalt  man,  wenn  man  biefelbe  14  ©ttmbeti 
in  einem  fyanbbarmen ,  gefdttigten  2Uaunüabe  burd): 
arbeitet,  nacfybem  man  fie  wieber  getroefnet  f)at,  in 
jfalfwaffer  weid)t,  troefnet,  in  fliegenbem  SSSaffei 
fpult  unb  mit  £Uiercitron  auäfdrbt.  ©tatt  bie  2(laun< 
bei£e  anjuwenben,  fann  man  auä)  ba§  ©am  mit 
einer  2(ufl6fung  Don  einem  Styetl  falpeterfaurer  SEbon«; 
erbe  in  8  ©ewid>t3tl)eilen  SBaffer  beiden  ,  baS  Äalf* 
wafferbab  anwenben  unb  Devfabren,  wie  juoor. 

(Sin  gelbliches  äßvaun  erfydlt  man,  wenn  man 
bie  äßaumwoüe  2  ©tunben  lang  in  eine  2luflofung 
t>on  SBiSmutt)  in  ©alpeterfaljfdure  Don  5  ©raben; 
weidet  unb  burd&arbeitet ,  bann  in  ein  5ta!fwafferbab 
bringt  unb  »erfahrt  wie  oben. 
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Grin  anbereä  bunfleS  ©elb  erfjdlt  man,  na$  ©an« 
croft,  folgenbermaafen:  9Jfan  ftopft  1  9)funb  (Siroeig 
imb  ßigelb  mit  eben  fo  mel  rober  @aj]onabe  ab,  jer* 
rubrt  ba$  ©anje  in  7  £luart  SBaffer,  arbeitet  biß 
föaumwolle  barin  burcft  unb  trocfnet  jl&j  9tad)  bem 
Srocfnen  arbeitet  man  bie  33aumroolle  in  einer  mit 
Äalfwaffer  uerfefeten  2ttaunauflöfung  burd),  trocfnet 
fie  unb  gibt  abermals  ein  Äalfrcafjerbab.  2)ann 
roenbet  man  abermals  bie  2Uaunaufl6fung  an,  fpült 
bie  SBaare  unb  färbt  mit  £luercitron  au3. 

2118  Stellvertreter  ber  £luercitronrinbe  fann  man 
bie  JRinbe  beS  wilben  2(pfelbaum$  anfeben.  £)ie  du* 
ßerjfe  £aut  berfelben  liefert  ein  fdjmufcigeS,  wenig 
lebbafteo  ©elb,  bie  mittlere  jelltge  £aut  ein  fatteS 
DollfommeneS  ©elb  unb  ber  innerjle  Sl)eil  ein  febr 
reincS  fd)önea  ©elb.  2116  SJeifce  bient  bie  cffigfauve 
SIbonerbe.  lieber  bie  S3ebanblting  unb  2lnn)enbung 
biefer  SJinbe  ftnbet  man  Anleitung  in  einer  2fbbanN 
lung  Don  Äurrer  im  erjlen  25anbe  t>on  ©inglerä 
neuem  Soumal  für  bie  Snbiennebrucferei. 


83ierter  2trtifel. 

Wem  Drlcan  unb  beffen  2Cnwent>ung  tn  ber  gärberd. 

©er  £>rlean  (franj.  Roucou,  engl.  Annoüo) 
tfl  ein  bo$rotf)er  gelber  gavbeftoff  au3  bem  5Warf  ber 
Samenfapfeln  bes>  £)rleanbaume3  (Bixa  orellana} 
bereitet  unb  jwar  bureb  Uebergießcn  mit  SBaffer, 
©dbrenlajjen  unb  Äocfyen,  wo  er  ftd)  al3  ©cbaum 
abfegt,  ber  bann  weiter  etngebieft  unb  nad)  bem  6r< 
falten  in  Ätumpen  üon  2  —  3  ^Pfb.  gefnetet  unb  fo 
in  S3(dtter  eingewicFclt  in  ben  £anbel  fommt.  2Bir 
erhalten  if)n  auS  Sftejnco,  33rafilien,  tcu  'Um 
tillen,  üorjüglicb  aber  au$  ßapenne.  2(ucb  50 fl- 
tnbien  liefert  SDrlean,  ber  <jcivül;nlicf)  in  Äorbcn 
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Eommt.  Sn  neuerer  Seit  bat  man  aud)  portugie; 
fifcben  SDrlean,  xvelfytx  febr  rein  ijl  unb  aus 
einer  alfaltfc&en  2fufl$futJ8  niebergefd)Iagen  ju  fepn 
fcbeint. 

@in  guter  preiSnnirbtger  SDrlean  (oon  ßa^enne) 
beff^t  folgerte  (Sigenfcbaften  :  er  bilbet  einen  gleicb* 
förmigen  "2eig  t>on  buttcrartiger  ßonfijienj,  fettig, 
fanft,  nict)t  eibig  an^ufüblen;  feine  garbe  ift  ein 
fcfymuktgeS  fKoti),  bem  äiegelmebt  dbnlid),  äugen  #et3..; 
matter,  at£  im  Snnern  ber  SSrobe.    3urceilcn  forn^i 
men  aud)  braune  unb  bvaunrotbe  23tobe  \)or,  unb:j 
le&tere  werben,  wenn  ftc  rein  ftnt>,  Dorgejogen.  £>er] 
©efcbmacf  ift  faum  bemevflid) ,  ber  ©erucb  febr  uns 
angenet)m  unb  bem  be£  gefaulten  vjpameo  dbnlid).  | 
SDiefeS  fommt  baber,    baß  man  in  ben  SJfagajinen  i 
ben  IDilean  mit  -f)arn  ju  befeuerten  pflegt ,  bamit  er  1 
jletS  feuebt  bleibe  unb  fid)  bie  ^aibe  burd)  bas  au3l 
bem  faulenben  S)axn  fid)  entnncfelnbe2(mmoniaf  erl)6be.  ] 
©er  nid)t  fo  bcbanbelte  SDrlean  ricd)t  aud)  ntd)t  an-  ] 
genebm,  aber  fel)r  fdwatf);   ber  ganj  fvifd)e  vted)t 
nacb  SRobren.    Äuf  Rapier  mad)t  ber  £)ilcan  einen 
bunfeln  §lecf;  jroifcben  ben  Singern  gleitet  er  burd), 
inbem  ftcb  nur  einige  fleine  bdrtere  Korner  bemerflid) 
niacben,  roelc^e  jvotfeben  ben  3dt)nen  fid)  leicht  jer* 
bruefen  laffen.    25er  .Drlean  bavf  im  Snnern  weber 
fdbimmltcb  noeb  unglcid)formig   gefärbt  fepn ,  bei 
einer  anfangenben  gdulnig  wirb  feine  garbe  immer 
Wdffer. 

Sn  SBaffer  jertfyeilt,  bleibt  fcer  reine  Drlean  lange 
fuSpenbirt,  obne  ein  fanbigeS  *Puloer  fallen  ju  laffen.; 
33et  80°  9f.  getroefnet  unb  fein  gepulvert,  erfd)eint 
er  etroaS  bunfler  unb  verliert  babei ,  je  nad)  ber 
Sorgfalt,  bie  il)m  in  ben  9J?agajinen  gewibmet  würbe, 
52—70  ^rocent  an  ©croid)t. 

ü)tan  pflegt  ben  Srlean  bduftg  mit  Btegelmelfö 
SSoluS,  ßolcotyav  k.  imfdlfd)t  in  ben  £anbet  ju 
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bringen,  mfyalb  man  tbn  nad)  ©irarbin  *)  auf  jweu 
erlei  SBeife  prüft,  unb  jwar 

1)  burd)  @indfd)erung.  SD?an  trocfnet  jiu 
erft  eine  gewogene  SO?enge  Srlean  in  einer  ^Porcellan; 
■fcfeale  über  bem  SBafferbabe  uoUfommen  au$,  wagt 
bie  trccfene  SO?affe  wieber  imb  bringt  fie  gepulvert  in 
einen  tarirten  *))orcelIantiegel,  fe£t  ben  2)ecfel  auf 
junb  (iellt  ben  Siegel  jwifeben  glübenbe  Äoblen;  bie 
äJiaffe  jerfegt  ft<±>  balb,  wirb  fd)n)arj  unb  entjünbet 
fid),  fo  wie  man  ben  ©ecfel  abnimmt;  üon  3cit  ju 
3eit  muß  man  bie  fertige  SDJaffe  mit  einem  2>ral)t 
•umrubren;  je  ndber  man  ber  ßindfd)erung  fommt, 
bejlo  rnebr  üerfldrft  man  baö  geuer  unb  unterbdlt 
enfclid)  ein  lebhaftes  5Rotl)glül;en,  biö  nur  nod)  2ffcftc 
'obne  eine  ©pur  Äofole  übrig  ift;  nun  nimmt  man 
ben  Siegel  auö  ben  kofyqt,  reinigt  tbn  dußerlid)  opn 
Äfcbe  unb  bringt  ibn  wieber  auf  bie  2Bage.  ©er 
auf  bie  angegebene  SBeife  bei  80°  31.  ca\& 
getroef  nete  Drleati  barf  nid)t  rnebr  al£  13 
:^)rocent  2(fd)e  binterlaffen;  wenn  man  15 
'bis  16  $)rocent  erfydlt,  fo  läjjt  fid)  biefeS  nod)  auf 
einen  §et)ler  ber  ^Bereitung  fd)ieben;  eine  größere 
Renge  rttfrrt  aber  offenbar  oon  83erfalfd)ung  ber. 

2)  2>urd)  9)  ro  befärben.  Um  ba$  föfcbft 
Dermogen  eineS  Drteaft  ^u  erfabren,  bereitet  man  fid) 
jweier  S3dber,  eins  uon  einem  anerfannt  guten  Drlean, 
weld)er  jur  33ergleid)ung  genommen  wirb,  unb  tmö 
anbere  t>on  bem  ju  prüfenden  SMean,  jebeS  a\tö  \ 
8otb  bei  80°  9t.  gerrotfneten  unb  bann  puloerifivteu 
IDrlean,  §  8otl)  foblenfaurem  Äali  (sal  tartari)  unb 
28  ?otl)  SÖBaffer.  9Ran  erbiet  nad)  unb  nad)  jum 
Äod)en,  nadjbem  man  in  jebeS  Sab  192  (S;an  gut 
gebleichtem  Söaumro  ollen  gar  n  gelegt  bar,  crl;alt 


*)  ^otytecfcmfc&c«  3ourn,  23b.  60,  ©.  457* 
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e6  15  Minuten  lang  im  Äoc&en,  nimmt  e3  bann 
Dom  geuer,  lägt  ba3  Saumwollengarn  nocfc  1  ©tunb* 
lang  tarin,  winbet  e$  naß  bicfcr  3ett  aus,  wdfc&l 
e3  mehrmals  mit  vielem  SBaffer  unb  trocfnet  eS  im 
©chatten.  SSSiß  man  bie  $Probe  mit  ©eibe  an* 
ff  eilen  #  fo  nimmt  man  auf  32  ©ran  ©eibe  8  ©ran 
SDrlcan,  16  ©ran  fo&lenfaureSÄalt  unb  14  2tf;.  SBaf* 
fer,  verfahrt  aber  übrigens  rote  uor&er.  Sßadj  bem 
Srocfnen  üergleid)t  man  bie  Nuancen.  ©«ringe 
Unterfc&iebe  werben  juweilen  erft  bann  bemerfbar, 
wenn  man  bie  garbe  burcb  oerbunnten  ©fitg,  ßitro* 
nenfaft  ober  2(laun  aüiüirt,  wobur<$  ein  Crange* 
xotl)  ent|M)t. 

25er  SDrlean  etfyält,  nad)  ßbeüreul,  jwei  garbe« 
(Joffe,  einen  gelben  unb  einen  rotten;  gut  bereiteter 
SDrlcan  enthalt  mebr  gelben,  als  ber  orbinaire.  2Der 
gelbe  garbefloff  16(1  \1d)  in  SBaffcr  unb  Xlfo&ol  auf 
unb  fcfylägt  ftd)  auf  mit  2Ctaun  angebetete  SBolIe  unb 
©eibe  mit  fcfyoner  gelber  garbe  nieber.  25er  rotfye 
garbejioff  ift  dußerjt  wenig  in  SBajJer  Io^itc^ ,  ba* 
gegen  Ioji  er  ftd)  in  2IlPot>L>t  unb  Äalilauge  mit  fetter* 
votier  garbe  auf.  Uebergiept  man  ben  SDrlean  mit 
concentrtrter  ©d)wefelfdure,  fo  nimmt  bie  ©dure 
eine  fcfyone  inbigblaue  garbe  an,  welche  burcfc  Söaf* 
ferjufa^  fogktcft  in  ©vün  unb  fpdter  in  hellgelb 
übergebt.  Sn  ber  hellgelben  glüfftgfett  fd)wimmt 
aber  ber  ausgegebene  Drlean  in  fpaniolfarbigett 
glocfen. 

@ine  tfuflöfung  be§  £>rlean  in  Kalilauge  ber&dlt 
ftd)  gegen  Sfeagentten  folgenbermaafen  : 

Wattn  bunfeljiegelrotl;er\ 

faljfaureä  3innort)bul    morgenrottjer  / 
fcbwefelfaur.  @ifeno,n;b  brauner  >9liebcrfd&lag 
efftgfaureö  Ö3letop;b      &efljtegelrot&et  l 
Äupfenntriol  .   .    .   gelblid^brauncr  / 
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,  2>r  83erbraud)  be$  Drleanä  rfr  niebt  bebeutenb, 
weil  tue  bamit  erhielten  färben  jiemlid)  unfoltb  fmb. 
93?an  färbt  mit  R)m  ©eibe,  feltener  Jfeinwanb  unb 
| föaumwolle,  morgenrotl;  unb  orange,  unb  befonberS 
'  au  et)  Baumwolle  falfd)  rojtgelb.  2)a  aber  bie  $ax* 
ben,  welche  er  liefert,  fein*  lebhaft  fmb,  fo  gebraucht 
man  i()n  bdufig  jum  SWüanctien  ober  SSeleben  mel); 
rerer  fowot)l  achter  al3  falfcfyer  färben,  j.  33.  um 
baS  SBaugelb  ju  erl)6l)en;  ferner  um  ©eibe,  33aum* 
wolle  unb  ßeinwanb,  bie  mit  6od)enilIe  ponceau, 
firfdjrotl),  fleifd)farben  K.  gefärbt  werben  foflen,  einen 
©runb  }it  geben,  3n  ben  Äattunbrucfereien  wirb  er 
gegenwärtig  ju  25ampforange  auf  S3aumwotle  unb 
©eibe  bauftg  benufct. 

£)en  £>rleanabfub  bereitet  man  gewobnlid)  fo: 
9Ran  fcfyneibet  ben  SMean  in  ©tücfe  unb  foc^t  ibn 
mit  -J  feinet  ©ewiebte»  ober  aud)  mit  einem  gleichen 
Steile  guter  $otafd)e  eine  SBiertelfiunbe  lang  in 
i  SBaffer.  2)ie  alfalifdje  Cofung  l;dlt  fid)  lange  Seit, 
obne  fid)  ju  üerdnbern. 

2Bül  man  ©eibe  mit  Drlean  aurorarotl) 
färben,  fo  muß  man  fic  oorftet  mit  bem  fünften 
SEljeil  tyreS  ©cwid&tS  weiter  ©eife  abfod)cn.  ?la<$bent 
man  fic  gut  gereinigt  l;at,  bringt  man  fie  in  ba3 
nad)  SJcrl)dltni|  ber  garbenjlufc ,  welche  man  erhal- 
len will,  mit  einer  großem  ober  geringem  Quantität 
ber  alfalifeben  Jfuflöfung  bee>  .Örlean  bereitete  garbc* 
bab  unb  befyanbclt  fie  barin  bei  einem  ©rabe  ber 
SBdrme,  ber  jwifd)en  bem  lauwarmen  unb  bem  fie* 
benben  SBaffer  bie  SÄÜte  f)dlt.  SQSenn  bie  garbe  bie 
verlangte  ©tufe  nid)t  erreicht,  fo  üerjldrft  man  baS 
83ab  mit  einer  neuen  Quantität  ber  Äuflöfung  unb 
befyanbelt  bartn  bie  ©eibe  Don  neuem. 

(£$  fann  aud)  öoö  9tugrn  fet;n,  bie  Stoffe  nad) 
bem  Ausfärben  mit  Drlean  burd)  ein  febwad)  <wge; 
fduerteS  SBafferbab  ju  nel;men.     Uebrigenö  wenbet 
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man  ben  Srlean bauptfdcbltcf)  nur  baju  an,  um  bei 
©eibe  einen  ©runb  ju  geben,  auf  meinem  mar 
bann  mit  SBau,  ©aflorrotl)  ober  (Sod^entüe  auffärbt. 
SDian  fann  and)  bie  3euge  mit  einer  weingeißigeti 
!Drleanauflüfung  färben. 

£)vangeflelb  erbätt  man,  wenn  man  bie  au-- 
rora  gefärbte  ©eifce  nod)  burd)  @fftg,  Gitronenfaft, 
ober  burd)  eine  3innauflöfung  siebt.  Sjl  fte  mit 
Tllaun  gerottet  worben,  fo  muß  man  fte  forgfaltig 
fpülen,  olm  fte  au^ufdblagen,  wenn  bie  JKotbe  ntd^t 
ju  parf  ijt. 

HVLz  mit  jDrlean  gefärbte  ©eibe  muß  im  ©<$at* 
ten  getroefnet  treiben. 

Sßerfdbtebene  @cf)attirungen  !ann  man  barftetten, 
wenn  man  mefyr  ober  weniger  ^otafebe  jur  ÄuflS 
fung  be§  SDrlean,  eine  größere  ober  geringere  £luan* 
titdt  berfelben  ju  bem  garbebabe,  unb  biefeS  mefyr 
ober  weniger  beiß  anwenbet. 

2>ie  angegebenen  S3cbanblungen  bienen  au$, 
Sein  unb  ^Baumwolle  aurora  unb  orange  ju  färben. 

fünfter    %x  X  i 1 1 X 

23on  ber  (Surcuma  unb  bem  ©ebrau^e  berfelben  in  ber 
g&tbfcm« 

Sie  Surcuma,  ©elbwurj,  ijl  bie  2Burjel  ber 
Curcuma  longa,  be6  SurcumasSngroerS,  unb  fommt 
aU§  (S#nä  unö  Dfiinbien  ju  un£.  ©te  ift  außer* 
lieb  grau,  im  Snnern  fd&on  fafrangelb ,  üon  gewürjs 
artigem,  aber  nid)t  angenehmen  ©erud)  unb  bittern 
©efebmaef.  @$  gibt  jwei  2frten  berfelben,  bie  lange 
unb  bie  runbe.  Sie  lange  bat  eine  tiefe,  ldnglid)e, 
f  notige,  gelbliche  SBurjel,  t>on  ber  ©roße  etneS  §in* 
gerS,  einen  etwaS  febarfen,  bittem  ©efdjmacf  unb 
einen  bem  ©erud)e  be§  SngwerS  d£)nlid)en  ©eruefy. 
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£Me  runbc  fyat  ebenfalls  eine  biefe,  aber  abgerunbete 
SBurjel  unb  in  einem  geringem  ©rabe  biefelben  (Sfe 
genfdbaften.  £>ie  SBur^eln  werben  au§  ber  (Srbc 
gejogen,  wenn  bie  S3lütl;en  abgefallen  fmb. 

2)ie  SBuqel  ber  ßurcuma,  ber  einzige  £l)eil  ber 
$)flan}e,  welcber  in  ber  Färberei  gebraucht  unb  Don 
ben  gd:bern  terra  merila  ober  ©elbwur^el  genannt 
wirb,  iji  an  fdvbenber  ©ubfianj  febr  reid),  unb  fein 
anbereä  ©ewdcb£  liefert  ein  fo  fd)6ne3  ©olb;  ober 
SDrangegelb.  3u  bebauern  iftf  baß  biefeS  fo  »ovtvcff« 
Itd^e  ©elb  feine  2>auer  bat  unb  aud)  bind)  feine 
föei^e  genugfam  bcfejiigt  we  ben  fann.  Sffan  bat  ju 
S3efcjligungemitteln  Äod)fal$ ,  ©almiaf ,  ©al.^fdure 
empfoblen;  ibre  2lnwenbung  aber  bat  feinen  (Srfrig 
gebabt.  Einige  biefer  S3ei^en  oeranbern  fogar  bic 
gelbe  ^arbe  in  S3raunrotb. 

Sine  gute  ßurcumawurjel  muß  frifd),  gefunb, 
bid)t,  \)axt,  runzlig,  fd)wer,  barjig ,  im  S3rud)e  gldn- 
jenb,  außen  grüngelblid),  innen  fafrangelb  fepn,  fd)arf, 
etwa$  bitterlid)  fd)mecfen  unb  ben  ©peicbel  beim 
Äauen  ftarf  fafrangelb  färben.  2)ie  fd)led)len  Sßur; 
jeln  finb  leicht,  ^erbrecblid) ,  wurmftiebig  unb  außer; 
lid)  fd)warj.  £)ie  im  ^anbel  üorfommenbe  gemab- 
Iene  SBurjel  ift  gewobnlid)  mit  bunnen  SBurjelfafern, 
(Srbfenmebl,  ©anb  u.  bgl.  üerfdlfdjt. 

£>ie  ßurcuma  enthalt  eine  betrdd)tlid)c  £luan; 
titdt  gelben  unb  eine  geringe  braunen  ^arbeftoff, 
welche  man  burd)  2Tlfol)ol  unb  2f ctl)cr  t>on  einanber 
fd)ciben  fann,  SBenn  faltet  SSajJer  24  ©tunben 
auf  ber  gepulverten  SBurjel  gefianben  Ijat,  fo  bat  c3 
eine  brdunlidigclbe  ^arbe  angenommen ,  welcbe  bie 
2llfalien  in  3?otl)  üerwanbeln.  Äocbenbee>  SÖaffer 
wirft  weit  fld  Per  barauf.  2Me  2Tuefod)ung  ijl  fet>r 
fiebrig,  wa3  üornebmlid)  oon  bem  in  ber  SBurjel 
enthaltenen  ©ummi  fyerrufyrt. 
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£>er  gelbe  garbejloff  Derbtnbct  flcfc  fe&r  lei$l 
mit  bcn  ZihlUn  unb  wirb  baburd)  fefyr  auflo^ricft 
im  Sßaffer.  Sie  alfaltfc&e  Äuflöfung  ftat  eine  braun» 
licfcrotbe  garbe,  unb  ber  garbfioff  fallt  o&ne  23erdns 
berung  ju  33oben,  wenn  man  bie  2tlfalien  mit 
fc&roa'ien  ©duren  binbet  ober  fdtttgt.  Wit  SSaffer 
öerbünnte  ©duren  baben  auf  ben  gelben  garbejioff 
feine  SBirfung,  bie  gfftgfdure  aufgenommen,  welche 
tbn  auflojt,  aber  of)ne  33erdnb«erung  feiner  garbe. 
Sn  fejlen  fowol)t,  als  in  flüchtigen  SDelen  löji  er 
ftd)  fel)r  leidet  auf.  Ueberfyaupt  i)at  er  eine  groge 
SJerwanbtfdbaft  ju  fetten  ©ubjtanjen,  welcbe  tf>n  aber 
gegen  bie  SEBirfung  ber  2(lfalien  nicfct  fcbüfcen.  @r 
wrbinbet  fiel)  Dorjugltcfc  leicht  mit  tl)ierifd)en  Stoffen, 
baber  wiberftefyt  bie  in  einem  ßurcumabab  obne 
2£nfub  mit  Tllaun  unb  SBemjtem  gefärbte  SSSoIIe  ber 
SBirfung  ber  £uft  weit  langer,  aI3  bie,  welche  ooi 
ber  gdrbung  biefe  33eifee  erhalten  fyat. 

Um  mit  ßurcuma  ju  färben,  ?od)t  man,  nad) 
83erbd(tni§  ber  §arbe,  welche  man  barfiellen  will, 
eine  gereifte  Quantität  ber  gepuloerten  SBurjcl  in 
SBaffer,  giegt  bie  2(u§fo<$unct  burd)  ein  ©ieb  unb 
bebanbeft  barin  bie  SBotte,  ©eibe  ober  ^Baumwolle, 
©ie  erhalten  eine  feftt  angenebme  golbgelbe  &arbe, 
welche  man  buref)  ein  jweiteS  ©ab  t>erjldi?en  fann. 

S3ei  bem  wohlfeilen  greife  beö  Ulfofyol  fann 
man  ,  aud)  ben  garbejloff  burd)  btefen  au§  ber 
gröblich  geflogenen  SOBurjel  auSjieben,  biefen  2tu3jug 
mit  SBafiev  üerbünnen  unb  ba£  garbebab  anwenben. 
SBenn  man  bie  gefärbten  unb  im  (Statten  getroef* 
neten  SBaaren  burd)  fd)wad)e$  2(launwaffer  jie&t,  fo 
wirb  ba£  ©elb  fefcr  febon  nüancirt. 

25er  9>rofefior  Äajiner  empfiehlt  eine  5Set^c  au3 
7  Sbeilen  faljfauvem  3inn  unb  1  SEbeil  Öorarfdure 
in  SBaffer  gelojt  unb  unter  etnanber  gemengt,  um 
ein  feuriges,  jiemlid)  fcaltbareö  Orangegelb  mit  Sur- 
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cuma  ju  erzeugen,  Sttan  frmn  bie  Sßaare  fcor  bem 
gärben  in  bem  ßurcumababe ,  ober  nadlet  in  tiefe 
SBei^e  bringen.  5Dtel)rere  2(bjfufungen  brachte  Äafls 
ner  burd)  3ufa£  t)on  2Claun  in  tterfdjtebenen  $$fxt)&its 
nijfen  berwr* 

Sie  bloße  SBerübrung  mit  einem  Mali,  mit 
©etfe,  fogar  mit  ©peidbel,  tft  jureit&enb,  bie  garbe 
&u  rotten.  StefeS  einfachen  SWittelS  bebient  man  fid) 
audi),  um  baö  undcfyt  mit  ßurcuma  gefärbte  ©elb 
auf  Söaaren  ju  erfennen.  Sic  gelbe  garbe  laßt  ffd^ 
jebe6mal  wieber  fyerftellen,  wenn  ba§  SJotf)  mit  einer 
Saure  befyanbelt  wirb:  inbem  biefe  fid)  be£  2flfali3 
bemdd)tigt,  fommt  ba§  ©elb  wieber  jum  33orfd)etn, 
Sie  mit  Surcuma  gefärbten  ©toffc  befommen  ein 
i>efonben>  fdjonc§  2lnfel)n ,  wenn  man  fte  nad) 
:>em  2Cu§fdrben  burd)  ein  faltet  SBafferbab,  ba3 
man  burd)  ein  flein  wenig  englifd)en  SSitriol  f$wad) 
mgefduert  f)at,  nimmt ,  bann  fpült  tmb  ap- 
oretirt. 

@e£t  man  ber  @urcuma  beim  ©elbfdrben  ein 
ttlfali  ju,  fo  gibt  fte  \t)x  Pigment  beffer  ab,  unb  bie 
Berbinbung  mit  ber  Safer  erfolgt  inniger.  Sie  fo 
jefdrbten  baumwollenen  unb  leinenen  Seuge  werben 
)ann  au§gewafd)en  unb  burd)  eine  2(launauflofung 
jewonnen ,  woburd)  ein  gldnjenbcö  unb  fd&oueS  ©elb 
um  SSorfc£)ein  hmmt  Unter  allen  ©aljen  uerbtent 
uerju  ber  2Haun  ben  SSorjug. 

SKan  bebient  ftd)  ber  Surcuma,  um  bem  mit 
Bau  gefärbten  ©elb  einen  ©olbfd)ein  ju  geben,  ber 
iber  Don  feiner  langen  Sauer  ijt.  SteS  ijl  aud)  ber 
?all  mit  bem  Drangefdjein,  ben  man  auf  ©d)ar(ad) 
wrd)  bie  ßurcuma  l;erüorgebrad)t  f)at* 
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©  e  *  |i  e  r   11  r  t  i  f  c  I. 

S3om  gtfctfjolj  unb  bem  ©cbrauc^e  beffclben  in  bcr  garbmi. 

25a8  ungarifd£)e,  tproler  ober  äantegelbbolj,  juft 
ger  gujiif  ober  gifet,  welches  Dam  sperufenbaumi 
(Jlhus  cotinus)  fommt,  wirb  au3  Ungarn ,  ©alma 
tten,  Sllprien,  Stalten ,  ©panien  ic  in  gefeilten 
knüppeln  ober  ©tocfen  in  ben  £>anbel  gebracht  unt 
tat  auf  bem  ©cfynitt  eine  grüngelbe,  außen  abei 
braune  gaibe,  2)em  greife  nad)  j}et)t  ba3  jäantebolj 
jrcifdjen  bem  ßuba^  unb  3atnaicas@elbl;olje,  oor 
bem  e3  eigentlich  nur  eine  Zbaxt  bitbet. 

Sie  2(ue>?ocf)ung  be3  frat  eine  fd()on< 

SDrangefarbe,  aber  allein  angewenbet,  feine  geßigfeit« 
Zuweilen  bebient  man  ftd)  berfelben,  um  bem  2ud)< 
bie  garbe  be$  weifen  2aube3  ober  beS  Äaffeee 
ju  geben;  audb  mit  anbern  garbefloffen,  öorneljmlicE 
ber  @od)eniüe,  um  ben  ©d)arla<$  feurig  ju  maßen 
unb  bie  garbe  ber  ©ranatdpfel,  ber  SBrufibeeren,  be3 
£anguji§,  ber  *Pomeran$en,  ber  Sonquille,  ber  Sern-- 
fen,  beS  ©olbeS  unb  anbere  Sarben  barjuftellen, 
W\t  anbern  garben  Derfc^mcljt ,  |>dlt  ft$  bie  garbe 
be3  gifetfyoljeS  beffer,  außeibem  begießt  fie,  o&ne 
baß  it)r  ©d)ein  ftd)  berdnbert. 

Sn  bcr  33aumtt>olIenfdvberei  i(l  e3,  außer  ju  ben 
£)libenfarben ,  ni<$t  anwenbbar. 

3um  ©elbfärben  ber  ffiaumroolle  unb  be3  2ei; 
nen  mit  ßurcuma  feljt  b.  Äurrer  auf  10  Steile  6ur> 
cuma  bie  2£bfod)ung  bon  1  Sbeil  gifetfyolj  roo; 
buref)  bie  garbe  etrcas>  mefyr  33ejldnbtgfeit  erhalt. 

SBenn  man  e§  auf  ddjte  garben  abgefefyen  tyat, 
fo  barf  man  gar  Fein  gifetfyolj  anroenben,  ober  e3 
bod)  nur  als  3ufa£  ju  anbern  gavbejtoffen,  j,  33. 
ber  6od)enilIe  ober  bem  2Bau ,  in  geringer  Spenge 
gebraueben.  Älfaltnifd&e  SBafJer  färben,  fobalb  fie  mit 
bem  gifetf}oljc  in  äSerbinbung  fommen,  baffelbe  auf; 
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fallenb  roth.  2fud&  felbjl  au£  ben  t>erfd)iebenen  Wu 
fcbungen  jiehen  Suft  unb  2td)t  entließ  ben  garbejloff 
beS  gtfct^oIjeS  au$. 

(Siebenter  llxtihl 
2$on  ben  ©elbbeeren  unb  beren  2Cnwenbung  in  ber  gärbereu 

Unter  biefem  tarnen  bringt  man  bie  getroefne; 
ten  SBeeren  folgenber  2(rten  beS  Ä-.eujbornä  (Rham- 
nus) in  ben  £anbcl:    1)  Rhamnus  catharticus, 
gemeiner  Äreujborn,  ein  ©traud),  ber  fajl  in  ganj 
ÜDeutfcblanb  roitb  rodebft;  2)  Rhamnus  infectorius, 
ßroergfreujborn,  in  ©übbeutfcblanb,  Ungarn,  granf* 
retd)  unb  Spanien  einbeimifcb,  liefert  bie  fran$6fts 
fdjen  ©elbbeeren  (Grains  d'Avignon ,  ^rngnonefors 
ner);  S)  Rhamnus  saxatilis,  ©reinfreu^born,  in 
©übbeutfd)lanb,  ber  ©d&iret^  unb  Stallen  etnJjetrritf^; 
i  4)  Rhamnus  tinetoria,  Kit.,  ^drberfreujborn ,  in 
Ungarn  unb  im  S3annat ,  unb  5)  Rhamnus  alater- 
,  nus,  immergrünenber  Äreujborn,  in  ©übeuropa  ein; 
i  heimifd),    ©te  S3eeren  aller  biefer  ©tidud)er  ftnb  ftd) 
|  fchr  dbnlid) ,  haben  etwa  bie  ©rope  ber  Ghbfcn,  finb 
itcfig,  herjfovmig,  enthalten  en  mehreren  jachem  fleine 
harte  ©amen  unb  fyaben  einen  unangenehmen  bitten 
liefen  ©efchmatf. 

3m  ^anbet  unterfdjetbet  man  naef)  ben33e$ugS* 
lanbern  folgenbe  ©orten: 

1)  2(t>ignonbeeren,  t>on  Srbfengroße,  jroeU 
fächerig,  mit  golbgelben,  hatten,  ooalen  ©amen;  t>on 
garbe  muffen  fte  bunfelgrün  fepn;  bie  fcfjroarjen 
ftnb  fehlest  getroefnet  ober  burd)  §eud)tigfeit  üer- 
borben. 

2)  Sie  fpanifd)en  ©elbbeeren;  fte  jW;en 
ben  2h)ignoner  nad). 

3)  2Me  italienifcfyen,  t>on  gleicher  ©ute  mit 
ben  2tmgnonerbeeren. 

33* 
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4)  Sie  ungarifd&en;  biefe  ftnb  mef)r  braute 
lic&grün,  runblid)  gejlielt,  t>  t  er  faserig  mit  4  fa|i 
breieefigen  ©amenfomern. 

5)  Ste  per  f t fd^en,  ebenfall&füierfdd)erig,  großer 
unb  fd)6ner  grün  al3  bie  europätfd^en  ©orten,  ent; 
galten  mef)r  garbefioff  unb  ftnb  besf)alb  viel  t;6f)er 
im  greife. 

6)  Sie  le&anttfd&en,  Keiner,  breifdcf)erig  unb 
geben  eine  weniger  bauerfyafte  §arbe,  als  bie  per* 
fifdfjem 

Sie  2Cbfocfcung  ber  ©elbbeeren  enthält  gelben 
$arbej!off,  SBitterjioff  unb  rotten  garbefteff,  ber  an 
ber  Suft  braun  wirb.  @ie  fyat  eine  gelbbraune,  cU 
wa§  in§  ©rünlidje  jiebenbe  garbe,  fdjmetft  fet)r  bit- 
ter unb  mfyält  ftd)  gegen  SJeagentien  wie  folgt: 

■#aufenblafenauflöfung 

Äalilauge,  2fmmonial? 

faljfaure§  3innojtt)but 
2T(aun      .    .  , 
efftgfaureS  35lei    .  . 
effigfaureS  £upferon;b 

f$wefelfaure§  ©fenojnjb 

Sie  ©elbbeeren  brauet  man  nur  ju  SEafels 
gelb  für  gebruefte  Beuge,  ©te  liefern  eine  fatte  unb 
fel;r  fc&one  garbe,  bie  aber  nid)t  dd)t  ift. 

Stüter  Ärttfel. 

©elfcfärbung   mit  djromfauren  ßinn. 

ß&romtum  nennt  man  ein  SKetaU,  weld&eS  im 
3al;re  1797  in  bem  rotten  ftbirifdjen  S3let  juerji  cnU 
beeft  würbe,  worin  baffelbe  in  SSerbinbtmg  mit  einer 


geltnbe  Srübung,  floef U 

ger  Sftieberfc&lag ; 
orange    ins  ©umliefe, 

ol)ne  gdllung; 
grünlichgelb; 
fd}wdd)t  bie  garbe; 
trübt  erji  nad)  ]  ©tunbe; 
fc&mufcig  gelbbrauner  9?ie; 

berfc&lag; 

olioengrüne  gärbung. 
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©dure  enthalten  ift.  2öeil  tiefe  ©äure  bie  (Sigen; 
fd)aft  beftfet,  ftd)  mit  ben  Sttetallojcpben  gu  üerfebie; 
benfarbigen  ©aljen  ju  fcerbinben,  fo  bat  ber  gute 
beefer  bem  SDietalle  ben  urfprünglid)  gried)ifcben  Stam- 
men beigelegt,  welcher  Sarbe  bebeutet 

SaS  Sl;romium  tfi  ein  fejieS  SÄetall,  ba§  man 
nur  mit  ber  duperjlen  ©d&roierigfett  im  reinen 
flanbe  barjMen  fann.  @S  iji  graulid)wetß  unb  febr 
jerbreeblid).  ©ein  fpecififcbeö  ©ewiebt  ijt  nad)  Sieb- 
ter 5,90.  @ö  fcbmiljt  fci>r  febroer.  2Benn  man  e3 
auf  ben  moglid)  bödmen  ©rab  erbiet,  fo  gibt  e3  bod) 
nur  eine  l6d)erige,  tbeilS  fornige,  tbeifö  frt)ffa(lifd)e 
SKaffe*  S5a§  ©auerjtoffgaö  unb  bie  atmofpbdrifcbe 
ßuft  wlxtcn  immer  jidrfer  barauf,  je  fyöfyer  bie  £ems 
pevatur ,  ber  e$  unterworfen  ijt,  fteigt,  unb  üerwan* 
beln  e3  in  ein  grüneö  SDjcpb.  63  t;at  feine  Sßirfung 
auf  ba3  Söaffer  unb  wenig  ober  gar  feine  auf  bie 
(Sauren.  SBenn  man  e$  an  ber  ßuft  mit  foblenfau* 
rem  Äali  (^otafebe)  bis  jum  SJotbglüben  erbiet,  fo 
üerwanbelt  e3  ftd)  in  ßbvemfdure,  weldje  ftd)  mit 
bemfelben  ju  d)romfaurcm  Äali  oerbinbet.  SJeffer  ijt 
:e§  inbeffen,  wenn  man  jur  ^Bereitung  biefe3  ©alje^ 
anjiatt  beö  gemeinen  foblenfauren  Äali§  (ber  *J)ot; 
afdje),  falpeterfaureS  Äali  anwenbet. 

k)a§  d)romfaure  Äali,  weld)e3  bie  ffabrifanten, 
buvdb  bie  Än;jtaliifation  ju  reinigen,  ftd)  nid)t  bie 
:S)iul;e  geben,  frpjtalliftrt  in  gelben  rautenförmigen 
spriömen,  bie  ftd)  im  Sßaffer  febr  leidet  löfen.  SDfan 
bebient  ftd)  biefeS  ©al$eö  jur  Bereitung  aller  tmtö§* 
Itcben  ebromfauren  (Salje,  üon  welchen  wir  l)'m 
nur  ba§  d)romfaure  S3lei  jur  Äenntniß  ju  bringen 
baben. 

9Ran  unterfd&eibet  faureS,  neutrales  unb  baftfd^eS 
$romfaure§  S3tei. 

S)ao  ebromfaure  SSlet  erlangt  bie  üerfcbiebetu 
ften  garbenabjlufungen  von  ^eücttronengelb  bis  jum 
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3tnnobcrrotl>en ,  je  nad)bem  baS  9)robuft  neutral, 
fauer  ober  baftfd)  iji,  ob  bei  ber  Bereitung  Gtyromfdure 
üorwaltet,  ober  eine  anbere  SSRineraU  ober  $>flanjem 
fdure,  ober  im  ©egent&eil  Äali,  unb  ob  man  warm 
ober  falt  nieberfdjldgt.  SGBaltet  ©dure  üor  unb  fdjldgt 
man  Falt  nieber,  fo  ijl  baS  ^Probuft  gelb,  fd)ldgt  man 
bei  üorwaltenbem  Äalt  warm  nieber,  rotfjgelb.  Neu- 
trales d)romfaureS  Äali,  in  t>iel  SBaffer  aufgelojl  unb 
mit  einer  fe!)r  üerbunnten  Xuflofung  neutraten  Siefs 
faljeS  t>erfe£t,  gibt  baS  im  £anbel  sorfornmenbe 
jjellcitronfarbene  ßf;romgelb. 

S)urd)  SQ?engung  beö  baftfd)  cfyromfauren  S3leu 
orpbeS  mit  bem  neutralen  fonnen  aUe  möglichen  gar* 
bentone  jwifcf)en  bem  ßinnoberrotfyen  unb  bem  $eOU 
citronengelben  erlangt  werben. 

GtyromfaureS  Äalt  gibt  jwar  eine  febr  fc^one 
Sarbe,  weil  eS  aber  fjfcfct  aufloSlid)  im  SBaffer  x\t,  fo 
tat  fte  feine  gejiigfeit.  SfrromfaureS  S3tet  hingegen 
t(i  burc&auS  unauflöslich.  2)aS  SSerfafyren,  mit  bem* 
felben  ju  färben,  ift  fürjlic^  folgenbeS: 

1)  @ine  l)ei£e33ei$e  t>on  effigfaurem  S3let  (4  2ot^ 
SSleijucFer  auf  2  9>ft>.  SBaffer). 

2)  Sin  feiges  S5ab  t>on  faurem  cfyromfauren 
Äalt;  auSgebrücft,  getroifnet  unb  gefpült 

S)  2Bieberl)olung  ber  t>orl)erget)enben  SBefyanbluns 
gen,  wenn  man  bie  garbe  bunfler  verlangt. 

Um  ein  l)elleS  Zitronengelb  ju  erhalten, 
grunbirt  man  bie  33aumwolIenjeuge  mit  einer  2fafc 
lofung  t>on  8  2otfc  «leijurfer  in  2  $fb.  SBafTer, 
trocfnet  fte ,  pafftrt  biefelben  burd)  trübes  Äalfwafjer, 
fpült  unb  färbt  in  faurem  c^romfauren  Äalt  auS. 

Um  Sljromorange  ju  färben,  foc&t  man  eine 
Äuflofung  wn  Ii  $fb.  S5leijurfer  in  2  2flaaS  SBaf* 
fer  mit  1  §)fb.  feingepuloerter  SBletglätte,  bis  biefe 
ganj  aufgeloft  ifl,  unb  ergdnjt  alSbann  ben  Siaum 
ber  glüfftgfeit  wieber  auf  1  SBaaS  mit  SSaffer.  3um 
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©runbiren  ber  ©tücfe  lofl  man  in  1  SWaaS  be3  fo 
bereiteten  bafiiö)  eTfigfauren  SBIeteö  no#  2  ?)fb.  S3lei- 
juefer  auf.  3n  biefem  S3abe  werben  bie  ©tücfe  breu 
mal  nad)  einanber  grunbht  unb  bann  im  warmen 
Steden  getroefnet.  hierauf  pafftrt  man  fie  in  einer 
Äufe  10  Sttinuten  lang  burd)  trübet  Äalfwaffer,  itv 
bem  man  fte  gut  ausbreitet,  unb  wdfcfct  fie  t)ann 
au$.  £>ann  werben  fte  £  ©tunbe  lang  bur#  ein 
lauwarmes  Sab  tton  faurem  d)romfauren  Äali  pafs 
ftrt,  wown  man  10  ßotI>  auf  baS  ©tücf  rechnet, 
unb  wieber  auSgewafcben.  (Snbltd)  bringt  man  in 
einem  Äeffel  flareS  Äalfwaffer,  bem  man  etwas 
d&romfaureS  Äalt  jufefct,  jum  Äod)en  unb  paffnt  je 
jwei  ©tücfe  fo  lange  gut  ausgebreitet  l;inburd),  bis 
fie  bie  verlangte  Nuance  erhalten  l;aben. 

2Cuf  biefeSBcife  credit  man  fel)r  fcf)6ne  unb  fcf)r 
fejle  gelbe  ftaxben  auf  SBolle,  ©eibe,  ßein,  «f)anf  unb 
äBaumwolle.  2)as>  S3erfaf}ren  ift  aud)  jum  ßcinwanb; 
unb  Snbiennenbrucf  anwenbbar. 

2)ind)  2(nwenbung  beS  baftfd^  -  efftgfauren  SBleieS 
fann  man  nad)  ©inglerS  Sicrfucbcn  buref)  eine  Ope- 
ration Chromgelb  in  jeber  2Cb|tufung  barjlcllen.  SDiau 
fod)t  16  Sbeile  S3leijucfer  unb  7  Steile  feingerie; 
bene  33leigldtte  mit  25  feilen  SBaffer  unter  befidn^ 
bigem  Umrubren  fo  lange,  bis  bie  S5leigldttc  ftd)  faft 
ganj  aufgelofi  bat,  bann  fe^t  man  fo  üiel  bejftllirteö 
28affer  ju,  baß  bie  gefammte  Slüfftgfett  50  Steile 
wiegt  Se  nad)bem  man  bal  Chromgelb  fetter  ofcer 
bunfler  baben  will ,  oerbünnt  man  biefc  Sßeije  mel)r 
ober  weniger  mit  SBaffer.  2lud)  baS  baftfebe  falpe^ 
terfaure  £3lei  eignet  fiel)  alS  äJorbereitungSbei^e  für 
bie  äßollen;,  ©eiben^,  Seinen  ^  unb  ^Baumwollen- 
fdrberci  unb  SDrucferet. 

H?d)t  Drange  au 3  d&rom faurem  Äalt 
(für  25  s])fb.  S3aumwo(lengarn  ober  3eug),  fo  baß 
bie  ©d)6nl;ett  unb  ^altbarfett  biefer  S^rbe  nichts  ju 
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wunfd&en  übrig  laßt,  färbt  man  rtac§  ©Araber  auf 
folgenbe  SBeife: 

a)  25te  ju  biefem  Drange  notl;ige  SSetje  wirb 
nad)  folgenber  83orfd)rtft  bereitet: 

9Kan  fittlt  ben  Äeffel  mit  reinem  SBaffer ,  unb 
wenn  e'§  am  Äodjen  tjt,  fo  fefet  man  l;inju  4 
SBle-jucfer.  3)icfe  glufftgfeit  laßt  man  nun  jum  Sfl 
eben  fommen  unb  erbdlt  fte  barin  2  ©tunben  (anal 
wobei  man  ipt  narf)  unb  nad£)-4  $Pfb,  gart  gepuU 
tterte  SMeigldtte  t>tn^ufe^t ;  hierauf  fidrt  man  fte  in 
ein  &6(jente3  ©efdß  ab  unb  laßt  fte  erfalten. 

Sn  btefer  glüfftgfcit  wirb  bie  gereinigte  SBaum* 
wolle  eine  83ierteljiunbe  lang  ^erumgearbeitet  unb 
bleibt  bann  nod)  I2©tunben  barin  liegen.  2(l&bann 
wirb  fte  berau^genommen ,  gut  abgewunben  unb  in 
falteS  rcineS  Söaffer,  bem  man  4  9>fb*  gelösten 
unb  in  SBaffer  abgef  (arten  Äalf  jugefefct  bat,  ge* 
bracht ;  fte  wirb  nun  eine  SStertelftunbe  lang  barin 
berumgearbeitet,  bann  b^auSgcnommen  unb  gefpült. 

b)  2>a3§drben  mit  cf)romfaurem  Äalt  wirb  \oU 
genbermaafen  ueranjialtet: 

ÜRan  fuüt  ein  l;6l}erneS  ©efdß  mit  reinem  lau* 
warmen  SSaffer,  fcfct  bemfelben  btnju  1  $Pfb.  4  Sotb 
fduflid)e§  d)vomfaure§  Äalt,  weldjeS  uorber  in  Reißern 
SBaffer  geloft  iff,  rübrt  bie  glüfftgfeit  gut  um,  bringt 
bie  gebeizte  unb  gefpulte  SSaumwolle  hinein  unb  laßt 
fte  20 — 30  Minuten  lang  barin  berumarbeiten;  bann 
wirb  fte  berausgenommen,  abgewunben  unb  nadb  fol* 
genbem  S3erfabren  orangivt. 

c)  £)a3  Drangtreu. 

Sie  mit  ebromfaurem  Äalt  gefärbte  S3aumwolle 
wirb  in  eine  $fftfftg?ett  gebracht,  bie  aui  reinem,  fo* 
d)enb  beißen  SBaffer  unb  3  $fb*  in  SBaffer  geloftem 
unb  abgefldrtcn  Äalf  begebt,  bierin  wirb  bie  Saums 
wolle  fo  fcbnell  atö  möglid)  einige  Minuten  Berums 
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gearbeitet,  wornad)  fte  orange  gefärbt  tjf ,  bann  tyx* 
aufgenommen  unb  gut  gefpült. 

gerner  dd&t  Sitrongelb  au§  etyromfau; 
rem  Äali  (für  25  $fb.  SSaumxvoüt  ober  3eug). 
2)a3  ßttrongelb  auf  cfyromfaurem  Äalt  wirb  naef) 
bemfelben  83erfaf)ren  wie  ba3  SDrange  bargejlellt,  nur 
baß  feinÄalf  angewenbet  wirb.  S)ie  naef)  S3orfd)rift 
gebeizte  SBaumwotte  wirb  in  cf)romfaurem  Äali  au3; 
gefärbt  unb  nad^er  gefpult. 

SftadE)  SDjanam  foll  man  bte©eibe  folgenbermaa; 
fen  bauertjaft  d&romgelb  färben.  SDfan  lege  biefelbc 
jwei  ©tunben  lang  in  ein  fyeigeS  ©eifenbab,  roafd&e 
fte,  winbe  fte  au$  unb  beije  fte  jwei  ©timben  lang 
in  einer  Äuflöfung  i>on  bafifd)  ?  efftgfaurem  S3lei, 
welche  um  fo  fiärfer  fepn  muft,  je  intenffoer  man 
ibie  Sarbe  wünfcf)t.  2>ann  l)dnge  man  bie  SBaave 
I  ©tunbe  lang  an  bie  2uft,  fpule  fte  in  fließenbem 
SBaffer  unb  troefne  fte. 

3um  gärbebabe  bebiene  man  ftdf)  einer  3Citfi& 
fung  t»on  bem  15ten  WS  18ten  SB&etle  beä  @ewtd)ta 
ber  ©eibe  an  neutralem  dE)romfaureu  Äali  m  Sßaffer, 
:welcbeS  man  mit  etwaS  ©aljfdure  anfäuert.  Sie 
:©cibe  bleibt  in  bem  fyanbwarmen  SSabe  h  ©tunbe 
i  lang,  wirb  bann  auSgewunben,  buref)  ein  lauwarmes 
;fd)wacbc£  ©eifenbab  pafftrt  unb  barauf  in  fliegen- 
;bcm  SBaffer  ausgewafcfyen.     SSerfd^iebene  SJüancen 
erl)dlt  man  burdE)  SScränberung  ber  SDtengc  ber  äöeifce 
:  unb  bes>  cfyromfauren  ÄaliS,  welches,  fobalb  man  ftd) 
nic^t  be£  im  $anbet  uorfornmenben  fauren  d)ron$ 
fauren  ÄaliS  bebtent,  immer  mit©al$fäuve  angedauert 
werben  muß. 

(Sine  ffieije  t>on  falpeterfaurem  ©Über  unb  bann 
ein  S5ab  oon  fauvem  cfyromfauren  Äali  geben  ein 
prächtiges  spurpurrotf). 
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«Neunter  2CrtifeL 

Gelbfärbung  mit  Dperment  auf  SBotte,  @cibe,  S3aumit>oUe, 
£dn  unb  £anf* 

£)perment,  ^uripigment,  ©chwefelarfenif ,  wirb 
tnelfad)  burd)  technifche  äßcbanblung  erjeugt ,  bodj 
ftnbet  ftd)  berfelbe  au<$  in  Dielen  Sänbern,  nament- 
lich in  ber  Surfet,  in  £)ftinbien  unb  in  S36bmen  na; 
türlich  oor;  ber  fd)6njie  fommt  au£  Werften  übet 
©mpwa  in  ben  $anbel.  (Sine  bldfjere  STOittelfort« 
fommt  au$  9iama  unb  33o3nien.  2>a8  2(uripigment 
erfd)eint  in  bünnen  ©Reiben,  bie  gewöhnlich  gidnjenb,' 
golbgelb,  jmreilen  auch  farmoiftnrotb  ftnb.  @6  iß. 
brüchig  unb  blättrig,  fühlt  ftch  wie  SEalfjiein  an  unb 
hat  einen  gldnjenben33rud).  ©eine  fpeciftfche  Schien 
ijf  3,45.  SDie  geringem  ©orten  ftnb  blaßgelb,  grün:, 
lieh  unb  ohne  ©lanj.  (Sine  35erfdlfd)ung  mit  ©ant 
unb  florem  Äieö  erfennt  man  baran,  baß  fid)  ba£  £)per; 
ment  hart  unb  rauh  anfühlt,  unb  burd)  einen  3ufa£ 
Don  fönjilichem  JDperment  verliert  baS  s])robuft  fer- 
nen ©olbglang. 

SRan  lofi  ba3  £)perment  in  concentrirtem  flu  fps 
gen  Ämmomaf  auf,  Derbünnt  bie  2htfIofung,  bic  färb; 
toi  xft-i  mit  einer  gereiften  Quantität  SBaffer  unt 
taucht  ben  ©toff,  ben  man  färben  will,  hinein.  SBenn 
er  Don  bem  S3abe  gänzlich  burchbrungen  iji,  nimmt 
man  ihn  heraus  unb  fefct  ihn  ber  £uft  auS.  2)afi 
2lmmoniaf  Derflüchtigt  ftch,  unb  eS  fommt  eine  gelbe 1 
garbe  jtim  SSorfchein,  welche  man  Dom  beüjten  ©olb- 
gelb  bis  jum  SJingelblumengelb  treiben  fann.  £)iefc 
garbe  ift  fehr  lebhaft;  fte  halt  ftch  in  ber  ßuft,  \vu 
berfteht  aber  ber  ©eife  nicht,  ©ie  ijl  baher  nur  auf; 
ßeuge  anwenbbar,  bie  nid)t  gewafchen  werben,  auf 
Seppiche,  Sapeten  u.  bgl. 

©inglev  unb  D.  Äurrer  geben  noch  ein  anberes 
SJeifahren  an,  um  mittcljl  ©chtvefelarfenif  Seinen  unb 
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Saumwolle  in  allen  tfbjfufungen  gelb  ju  färben, 
ftan  reibt  20  ßott>  feingepuloerten  rotten  Ärfentf 
SJealgar)  in  einer  porzellanenen  Sieibfc^aale  mit  dgen* 
er  $)otafd)enlauge,  bie  6  ©rab  nad)  23ecf'3  2lrdos 
neter  wiegt,  moglidjjt  fein  ab,  bann  fefct  man  mebr 
lauge,  in  allem  3  ^fbv  l)inju  unb  gießt  ba3  ©an je 
n  einen  ©(asfolben,  ben  man  auf  ein  ©anbbab 
mngt.  Sfttan  laßt  bie  glüffigfeit  etwaS  fo<#en, 
)ann  erfalten  unb  fegt  12  iott)  dljenben  ©almiaf; 
(eiji  ju.  hierauf  fodbt  man  8  Sotf)  fem  gepuloerte 
Surcumawurjel  mit  6  $fb.  SBaffer  bis  auf  3  $fb. 
■Jlufpgfeit  ein,  feitjet  bur<$  unb  üermtfd&t  ben  2tbfub 
iac&  bem  (Srfalten  mit  ber  ©c&wefelarfenifauflofung. 
3>n  biefem  garbebabe  wirb  bie  ^Baumwolle  ober  ba3 
ieinen  gefärbt,  am  SKingpfabl  auSgewunben  unb  ge; 
:votfnet.  9?ad)  bem  Srocfnen  wirb  bie  SBaare  burcf) 
m  fcfywadjeS  fcbwefelfaureS  S3ab  gebogen  unb  im 
Stoffe  gut  gefpült,  worauf  fte  fc&wefclgelb  erfdjetnt. 
EBill  man  fte  bunfler  baben,  fo  be^anbelt  man  fte 
in  einer  fcf)wad)en  SSletjucferauflofung,  SDZan  füllt 
ju  biefem  S3ebuf  ein  t>ert)dltni§mdßig  gropcS  ©efdß 
mit  glujjwafier,  bem  man  fo  mel  @fftg  jufeßt,  baß 
ba$  SBaffer  fcbwad)  fauer  fcbmecft.  3n  bieS  *Bab 
bringt  man  mebr  ober  weniger  t>on  einer  auS  jel;n 
Steilen  ©i'ftg  unb  einem  Sbeil  S3leijucfer  bereiteten 
2(ufl6fung  unb  jief)t  bie  SBaare  ^inburc^.  55a§  belle 
äDrangegelb,  ba£  man  (jierburc^  erhalt,  wirb  um  fo 
bunfler,  je  langer  man  bie  2Baare  in  bem  S3abe 
berumjiebt,  ober  jemebr  man  üon  ber  efftgfauren 
SSleilofung  jugefefct  bat.  SÖenn  bie  verlangte  garbe 
erfd)eint,  wirb  bie  SBaare  gut  au3geroafd)en  unb  im 
©Ratten  getrocfnet. 

©in  üorjüglicf)  fd&6ne§  unb  febr  bauerbafteS 
Srangegelb  erhalt  man  nad)  fingier  au3  bem  weiter 
oben  angeführten  SDrangeliquor,  Stfan  oerbünnt  ibn 
mit  metjr  ober  weniger  SBaffer  unb  färbt  Seinen  ober 
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^Baumwolle  bamit,  bie  man  bann  einige  Sage  ai 
tote  Suft  ^dngt,  wo  ftc^  bie  garbe^buicl)  Änjte^ni 
ber  £ol)lenfdttre  au§  bei  2(tmofpt)dre  auf  bie  gafe 
nieberfcf)ldgt,  S^adö  tiefer  Seit  jU&t  man  bie  2öaav 
tourc^  mit  ©c^wefelfdure  gefduerteS  2Ba|jer  unb  fpül; 
fie  gut  au§. 

3  e  l;  n  t  e  r  Ärttfel. 

Gelbfärbung  mit  (Salpeterfdure  auf  8eibe. 

Sflan  weidjt  bie  ©eibe  eine  längere  ober  für 
jere  geil  in  eine  gluffigfeit,  welche  aus  einem  2f)ei 
©alpeterfduve  Don  24  ©raben  unb  64  Steilen  2(( 
fol)ol  üon  S3  ober  34  ©raben  beftefyt,  troefnet  uni 
fputt  fie.  SMefe  garbe  behauptet  fid)  gegen  bie  2ßir 
fung  ber  ©eife. 

Stifter  Ärttfel. 

$on  einigen  bcutfdjen,  jum  ©el&fdrbcn  bienenben 
sp  flanken. 

Sn  ber  fogenannten  £anbfdrberei  bebient  mm 
ff$  tri  ©eutfd)!anb  jtatt  beS  SBauS  norf)  folgenbe 

Sie  ©#arte,  g  d r b e rf tf)  a r t e  (Ser- 
vatula  tinetoria),  ijl  eine  auSbauernbe  sPfIan 
je,  bie  im  norblid&en  (Suropa  auf  Sßiefen  unl 
in  SBdlbern  rodcbjl,  auef)  l;ier  unb  ba  ange 
baut  wirb,  @§  gibt  jwet  2trten,  eine  mit  gelben  unl 
eine  mit  blauen  S3tumen.  Sie  festere  enthalt  mefy 
>Nnb  ferneren  gdrbejioff.  3e  bünner  bie  ©tenge 
ftnb,  bie  fammt  33ldttew  unb  SBurjeln  angewenbe 
werben,  befio  mefyr  wirb  bie  ©Charte  gefd&d&t.  SDZar: 
f'odbt  fie  eben  fo  au3,  wie  ben  SBau,  unb  wenbet  bi 
efftgfaure JJfyonerbe  al$  SSctfee  an,  ßetnene  unb  bäum 
wollene  Stoffe  ne!;men  nad)  einigem  $Ws  unb  #Ä 
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afpetn  fundier  eine  gelbe  ßaxbc  an,  al3  im  SBau* 
abe ,  inbeffen  fd(;vt  man  in  »et  Operation  beS  Sdrs 
en3  eben  fo  fort,  nne  bei  t>em  gdrben  mit  2Bau, 
:ooburdb  bie  garbe  bauerfyafter  wixb.  Und)  in  ber 
HSoUens  unb  ©eibenfdrberei  xmxb  bie  ©djarte  mit 
p>rtfyet(  angewenbet,  befonberS  in  SSerbinbung  mit 
;nbem  gavbejioffcn,  mit  Snbig  gibt  fte  ein  f<$eneS 
Iritn.  Unter  SRitanrocnbung  Don  Ärapp,  gemam* 
Ifcfs,  ßamped&ebotj,  ©cfymacf,  Änoppern  tc.  (äffen 
tef)  bie  üevfd)iebenartigfren  garbennuancen  barjietten. 

Sei*  gdrbeginjier,  aud)  gelbe  ©Charte  ge* 
tannt,  ift  ein  2— 2£-Sufj  l)ot;er  ©traud),  ber  fief)  in 
;;anj  (Suropa  in  trotfnen  fanbigen  SSJdlbem  fmbet, 
•511  ber  S3aumroülIen  -  unb  £cinenfdrberei  \>erf)dtt  ftd) 
>er  ©tnjler  wie  bie  ©djarte,  nur  muß  man  ben  öitt* 
en  Sbeil  mefyr  amvenben. 

Sie  ^afenbeibe,  Sleb&etbe,  ba§  SBefens 
Ixaut,  wdd)ji  faft  auf  allen  ©ebirgen  unb  in  SBdls 
)ern  Seutfd)(anb§  roilb.  ©er  garbe|loff/  ben  uorjügs 
id)  bie  SBlutljen  enthalten,  gletd)t  bem  bc3  ©infterS 
4nb  wirb,  namentlich  in  ©ac^fen,  jur  SSJollen^  ©eis 
Den*,  SSaumwoilen*  unb  fiemenfarberet  l;auftg  an; 
'jewenbet. 

äwölfter  Ärtifel. 

SSon    ber  Datisca  cannabina. 

SBraconnot  l;at  gefunben,  baß  bie  Datisca  can- 
nabina (l;anfartige,  gclbblul;cnbe  22toti§ca),  welche 
auf  ßreta  unb  in  Äleinaften  roilb  wdd)|;t  unb  in  uns 
fern  ©arten  al§  Sierpflanje  üorfommt,  einen  eigene 
tl)ümlid)en  garbejloff,  ©attöcm,  enteilt,  welcher  burd) 
Äbbampfcn  bc3  2Cbfubc§  fnjfialiifirt,  el;er  ju  ben 
©duren  als  ju  ben  2(lfaloiben  gerechnet  uub  in  ber 
Sdrberei  mit  9lu|en  angeroanbt  werben  fann.  (5r 
50g  ben  gavbcjioff  au§  ben  £ölütl;en  ber  ^Pflanje,  ins 
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bem  er  einer  ftltrirten  2tbfochung  berfelben  efftgfau 
re£  33lei  jufegte  unb  baburd)  ein  ^rdcipitat  üon  fc&& 
ner  gelber  garbe  erhielt,  ©obalb  man  baffelbe  n?dfc^ 
unb  in  ©dbwefelfäure  auf 16  jf,  erhalt  man  ben  ftarbe  j 
floff  befonberS,  ber,  wenn  er  trocfen  tft,  burd)ftcf)tip  , 
in  SBetngeifi  gar  nicf)t,  in  SBaffer  aber  t>olljlanä| 
auflaeltrf)  i(l.     2>erfelbe  fann  mit  ben  gewöhnliche! 
$anbgriffen  ber  Sdrberet  auf  deinen,  ©eibe,  S3aum 
wolle,  noch  üortheifbafter  aber  auf  SBoUe  a.igewanb 
werben.   SMe  mit  TUauneibe  gebeizten  Seuge  werbet  l 
in  mit  SBaffer  üevbünntem  (Srtracte  ber  £)ati£ca  ab.  j 
gefotten,  bann  im  fließenben  SBaffer  gefpült,  nachdem 
fie  juüor  abgefühlt  worben  ftnD,  unb  erhalten  aflU 
tiefe  litt  eine  brillante  gelbe  garbe. 

SDretjehnter  ?(rtifel. 
SBon  bem  (Schwefels  (Sabmtum. 

2)a§  ©chwefeb  Sabmtum  f)at  im  reinen  3u(Ianbe 
eine  lebhafte  unb  fchone  gelbe  Sfarbe.  SDian  Pann 
biefelbe  nach  ßafjaigne  auf  ber  ©eibe  befejligen,  wenn 
man  biefelbe  bei  einer  Temperatur  t>on  40  —  48°  3?. 
15  —  20  Minuten  lang  in  eine  2(uflöfung  t>on  faljS 
faurem  @abmium  taucht ,  bann  auSroinbet  unb  bei' 
gewöhnlicher  Temperatur  mit  einer  tterbünnten  2fuf^ 
lofung  t>on  fchwefel waffer jlofffaurem  Äali  in  33erufK 
rung  bringt  ©ie  ©eibe  erhalt  baburch  eine  fchone 
gelbe  garbe,  welche  weber  burd)  bas>  (Sonnenlicht, 
noch  burd)  uerbünnte  ©duren  ober  2£lPaIten  leibet  unb 
burd)  eine  größere  ober  geringere  Spenge  t>on  faljfau^ 
rem  ßabmium  nüancirt  werben  Bann. 

2Tuf  2Bolle  lagt  ftd)  bas  ©chwefekßabmium  nicht 
fo  leicht  unb  üottjidnbig  befejiigen. 
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83ierjet)nter  ?frttfef. 

j:drbung  beö  SKoftgelben ,   ber  Dcrfc^tcbenen  Tfbflufungcn  befs 
fclbcn  unb  t>ornef)m(tcb  ber  SKanEtngfarbc, 

£)iefe  färben  b^ben  if)ren  tarnen  baber,  weil 
|e  in  ihren  2(b|lufungen  ben  uerfcbiebenen  9foj?fIecFen 
leid)  finb.   Sl)ve  2)aiftelfung  ijf  febr  einfach. 

SBenn  man  bie  £3aumu>olle  mit  feigem  SBaffer 
hot)l  genest  tyat ,  bebanbelt  man  fie  Falt  in  einem 
:ifcb  bereiteten  gellen  S3abe  üon  fd)wefelfaurem  Q£u 
m  toon  3°ä8eaume,  einige  SRniuten,  nimmt  fie  ber* 
3u$  unb  ringt  fie  in  ben  #änben  auS.  ©ann  be; 
lanbelt  man  fie  eben  fo  lang  in  einer  Falten  $)ots 
fctycnlauge  Don  3°  Jßeaume.  3Dtc  ^Baumwolle  nimmt 
1  ber  Sauge  ein  fc&miifcigeS  ©rün  an,  n>eld)cs>  an 
er  2uft  in  bie  garbe  be$@tfenrofIed  übergebt.  ©iefe 
wei  S3ef)anblungen  finb  jureicbenb ,  um  bie  garbe 
n  einer  liebten  ©cbattirung  barjufMIen.  Verlangt 
nan  fldrfere  ©cbattirungen,  fo  muß  man  beibe  83e; 
■anbiungen,  eine  um  bie  anbere,  fo  lange  roieberbo; 
en,  bis  ba£  (Selb  fyod)  genug  ijl,  rca£  man  naef)  eis 
ler  Flcinen  $robe,  bie  man  oorber  gefärbt  bat,  beur; 
bellen  Fann;  benn  baS  ©elb  wirb  er(l  beutlid),  nad); 
»em  man  bie  ^Baumwolle  eine  gute  balbe  ©tunbe  lang 
<er  2uft  aufgefegt  bat.  ©obalb  bie  ^Baumwolle  au$ 
»er  Sauge  Fommt,  ringt  man  fie  au$,  fpült  unb 
rocFnet  fie. 

©oll  bie  äßaumwoUe  roflgelb  bleiben,  fo  beban^ 
>elt  man  fie  lutifyt  nodE)  2  —  3  Minuten  in  einem 
)eißen,  aber  niebt  Fod)enben  fcfyrcacfyen  ©eifenbabe. 
Sfl  aber  ba3  Siofigelb  jur  ©runblage  einer  anbern 
Sarbe,  j.  33.  beS  SSlauen  mit  blaufaurem  Äali,  be; 
iimmt,  fo  unterbleibt  biefe  33ebanblung. 

Sur  bie  bellen  ober  liebten  ©cfyattirungen  Fann 
nan  au$  jiatt  eineS  ^otafcfyebabcö  ein  Äalfroajjer* 
)ab  anroenben. 
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Unter  ben  2(&jiufungen      9?ojigelben  imterfd&ei 
bct  man  bie  SButterf  arbe,  biegarbe  be$9tef): 
baud)e8,  beS  Ärotenbautf)e3  unb  t>ornet)mltcf  j 
bie  Sftanfing  färbe.    Um  tiefe  2Cbjiufungen  511  cx  \ 
galten,  bavf  man.  nur  bie  ©aber  mehr  ober  wenigei 1 
ftavf  bereiten  unb  fte  mehrere  ober  wenigere  SOfad 
wteberbolen-  2)ie  2(bjlufung  bangt  auch  von  ber  £luan:  j 
titdt  beS  ©auerjiop  ab,  bie  in  bem  fdf)wefelfaurer 
eifen  enthalten  ijh    Enthalt  baffelbe  wenig  Sauer:  I 
fioff,  fo  gibt  e3  belle,  enthalt  eS  mel,  fo  gibt  es  bunfd  j 
Äbjiufungen.    £elle  2(bftufungen  verlangen  auch  eiti 
fd)wäc&ere§  Saugenbab;  auch  fann  man  jtatt  befjeti  j 
ein  tyeijjeS  £3ab  oon  Äalfwajjer  anwenben. 

Sie  Sbeorte  beS  Verfahrens  in  ber  gävbung  bee  i 
Kojigelben  ijl  leidet  ju  begreifen»   25a§  fchwefelfaun 
ßifen,  üon  welchem  bie  Skumwolle  burchbrungen 

wirb  von  ber  ^Potafche  ober  von  bem  Äalfc' 
jerfefet  £)iefe  2Clfalien  bemächtigen  ftch  ber  ©cbwe; 
felfdure,  unb  ba£  ©ifenojcpb  bleibt  auf  ber  S3aum* 
wolle,  bie  eine  ßarfe  33erwanbtfd)aft  ju  bemfelben 
hat,  *urüd 

Unter  allen  3£bflufungen  beS  SJojlgelben  ijl  baf 
üftanfinggelb  feit  üielen  Sauren  bie  beliebtejle 
unb  wirb  ftd),  tro£  beS  (SigenfmnS  ber  9)?obe,  nodj 
lange  3eit  in  ihrer  ©unjl  erhalten. 

£)b  man  gleich  burd)  baS  angegebene  SSerfafc; 
ren  ein  fel)r  angenehmes  unb  jiemltch  fejieS  -^anfing* 
gelb  erbaltert  fann,  fo  wirb  e§  bod)  in  bem  einen 
unb  in  bem  anbem  S3etrac$t.  t>on  bemjenigen  über* 
troffen,  welches  man  burd)  ein  neueres,  einfacheres 
unb  fieheveS  Verfahren,  bem  eigentlichen,  inbifc^en 
^anfing  üoMommen  abnlid),  barjlcllt. 

SKan  bleibt  erft  baS  baumwollene  ©am  halb- 
weiß, bann  focht  man  eS  eine  halbe  ©tunbe  in  m 
nem  SJabe,  baS  man  Don  16  —  20  Sotl)  (gichenlohe, 
auf  ein  $funb  ©am,  in  einem  ©atf  eingefchloffen 
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bereitet  !?at*  Sit  biefem  33abe  nimmt  ba§  ©am 
eine  fefjr  bunfle  fable  Sarbe  an«  9)fan  lagt  e3  er; 
falten,  fpült  e§  unb  belebt  bie  garbe  burcfy  ein  mäßig 
tyeißeS  fd&wad&eS  ©eifenbab. 

£>urcf)  biefes>  einfache  ©erfahren  erhalt  man  mit 
©ewißbeit  eine  befiimmte  unb  fefie  garbe. 

Um  bei:  garbe  einen  ftywatyen  röt&lid&en  ©<3)ein 
ju  geben,  welken  ber  ojlinbifdje  ^anfing  fyat,  fe|t 
man  ju  bem  £ol)bab  ein  wenig  Ärapp  binju,  unge* 
fdf)r  ben  bunbertften  SEbeil  be£  ©ewicfytS  be§  ©arn6. 

©in  anbereS  §3erfabren,  bem  baumwollenen 
©ame  vor  bem  SSerweben  bie  üftanftngfarbe  ju  ge* 
ben,  welcf)e§  fi$  inbeffen  auc^  auf  bereits  fertige 
SBaare  anwenben  laßt,  tff  folgenbeS: 

2Bir  fefeen  voraus,  baß  man  300  |)fb.  bäum* 
wollen  ©arn  ju  färben  fidE)  vorgenommen  fjabe,  eine 
Arbeit,  mit  welker  4  9)fann  in  einem  Sage  burdj* 
fommen  fönnen.  £)aS  ©arn  ijl  für  bie  Äette  mittel 
mäßig  gejwivnt,  von  30—32,  für  ben  @inf$lag 
weniger  gezwirnt,  von  9lr.  28  —  50, 

£)a3  SBaffer,  beffen  man  ftd)  bei  fdmmtlidjen 
Operationen  bebtent ,  muß  fcf>r  flareS  glujj  ;  ober 
SKegenwaffer  fct>n*  Zn  @erdtf)fd£)aften  braucht  man 
einen  xnnt>m  fupfernen  Äeffel  von  4$  guß  DurdE)* 
meffer  unb  2|  Suß  Stefe  jum  2fu§fteben  unb  jwci 
viereckige  Äeffel  von  4|  guß  Sange,  2|  S"ß  breite 
unb  1^  §uß  Siefe,  inwenbtg  wol)l  t>erginnt  unb  fo 
gepeilt,  baß  man  ringS  berum  gel;en  fann.  2(ußer; 
bem  brauet  man  2  Ädjten  von  woblauSgefod&tcm 
weißen  £ol$e,  ben  einen  für  ba3  Äalfbab,  ben  an* 
bem  für  bie  3innauflöfun<j.  ©ie  ffnb  6  Suß  9  3oll 
lang,  2  guß  6  Soll  breit  unb  1  guß  tief.  Ucber  ber 
SJJitte  biefer  Ädften  ijt  ber  Sange  naef)  eine  ©tange 
angebracht,  von  welcher  22  ©töcfe  ausgeben,  an  wel* 
cfyen  man  bie  ©arnjtrdnge,  fobalb  fte  au§  bem  SJabe 
fommen,  auSwinbet 

Sc^aupla^  6.  6t,  4.  ««.  34 
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£)ie  erfte  Dperation  iji  ba3  2fu3fo$en  ber 
SBaumwolle.  £>ieS  gef<$iel)t  in  reinem  SBajJer  unb 
bient  baju,  ber  ^Baumwolle  bie  baran  beftnblicften 
gettigfeiten  unb  Unreinigfeiten  ju  entjtefjen.  Sftan 
openrt  immer  mit  100  $>fb.  auf  einmal.  Sobalb 
bie  ^Baumwolle  im  Äeffel  auf  ben  S3oben  fmft,  ift 
fte  gehörig  auSgeFod&t;  man  lagt  fte  bann  noeb  ein 
paar  SDfal  aufwallen,  nimmt  fte  t>erau6 ,  wdfd)t  fte 
in  fliepenbem  Sßaffer,  winbet  fte  au£  unb  b.ingt  fte 
inS  2£launbab.  Unterbeffen  t)at  man  im  erflen  Äeffel 
ba3  SBaffer  erneuert  unb  operirt  mit  ben  jweiten 
100  $fb.  ©am  unb  enblid)  mit  ben^  britten. 

2>a3  Alaunen  gefd)tel)t  in  einem  ber  beiben 
t>terccf igen  Äcffel,  inbem  man  in  900  $Pfb.  2Baffer 
2  ^Pfb.  beS  bejten  reinen  2Haun§  auflöft,  bei  einer 
Temperatur  üon  50  —  60°  fk.  mit  ber  SBaum  wolle 
xvrß  33ab  gel)t  unb  biefelbe  wobl  fcurcfyarbeitet.  2)ann 
fefet  man  fte  ber  2uft  auS,  \va\d)t  fte  in  fliepenbem 
SBaffer  unb  winbet  fte  auS.  Sn  bem  Äeffel  erfe^t 
man  ba$  abgegangene  SBaffer  unb  fefct  fo  ttiel  2Uaun 
ju,  baß  bas>  Sab  wieberum  feine  urfpiünglicbe 
Schwere  t>on  1  ©vab  33eaume  ertjatt,  worauf  man 
bie  jweite  Portion  unb  unter  benfelben  Umjlanben 
bie  britte  Portion  alaunt. 

Sie  ndd)jle  Operation  ijl  baS  ©alliren.  Sflan 
bebient  fid)  l)terju  ber  ©erbetene.  Stfac&bem  man  *en 
jweiten  üiereefigen  Äeffel  bis  ju  f  mit  SBaffer  angej 
füllt  bat,  werben  40  $>[b.  in  einem  lofen,  leinenen 
<&ade  bcfmblicfye  2ol)e  in  ba$  SBaffer  getban  unb 
2  Stunbcn  lang  gefegt,  worauf  man  bie  2ol;e  ber* 
aufnimmt  unb  baS  erfte  ©rittel  ber  33aumwoIIe  \ 
etunbe  lang  barin  foeben  laßt,  hierauf  nimmt 
man  bie  SBaumwolIe  fyerauS  unb  laßt  fte  über  bem 
S5abe  abtropfen,  wdbrenb  man  bemfelben  1|  — 2 
sPfb.  2((aun  j$ufe£t.  g§  btlbct  fid)  augenbltcflicfc  ein 
reifer  brauner  Sftteberfcfylag.     ©obalb  ftdj  biefer  ab* 
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gefegt  bat,  bringt  man  bie  JSaumwolIe  rotcber  £ 
©tunbe  lang  in  baS  S3ab,  laßt  fte  bann  abtropfen, 
winbet  fte  auS  unb  lüftet  fte.  ©ie  $at  alebann  eine 
Dunfle,  etwas  fc&mufeig  gelbliche  garbe  unb  tji  für 
bad  Äalfbab  fertig. 

£)aS  erjte  ©allirung^bab  wirb  fortgefd&uttet  unb 
für  bie  jweite  tyaxtfyie  S3aumwolle  burcfy  ein  neues 
?rfefct.  £>aS  S5ab  für  bie  britte  Portion  ffiaum; 
volle  wirb  bereitet,  inbem  man  in  bec  geborigen 
Quantität  SBaffer  bie  beiben  ©dcfe,  welche  bie  für 
)ic  erjien  beiben  Portionen  angewanbte  ?o^e  entbal* 
en,  abermals  auSfod)t.  3m  Uebrigen  »erfahrt  man 
jenau,  wie  bei  ben  erften  beiben  Operationen. 

3)aS  Äalfbab  wirb  in  einem  befonbern  Äübel 
»ercitet,  inbem  man  20  *Pfb  gebrannten  Äalf  mit 
[Baffer  fo  lange  begieß,  bis  er  ganj  jerfaUen  t(l. 
Dann  laßt  man  bie  SRafie  ftd)  eine  ©tunbe  lang 
efcen ,  jtebt  bie  oben  jleljenbe  flare  glüfftgfeit  ab 
:nb  gießt  ftc  in  einen  ber  oben  betriebenen  Äajien, 

er  bis  ju  f  feiner  £6l;e  mit  SÜaffer  gefüllt  iff. 
Merauf  gießt  man  neues  SBafjVr  auf  ben  SEalf  unb 
)ieberl)0lt  biefe  jDpei'atton,  bis  (euerer  ganj  er* 
i)6pft  ift.  2)aS  Äalfroaffer  Fommt  wieber  ju  bem 
origen  S3abe. 

gür  bie  beiben  anbern  9)artf)ieen  S3aumwotIe 

>fd)t  man  für  jebe  5  $fb.  gebrannten  Äalf  ab  unb 
■fdgt  Daburd),  inbem  man  bie  2(ufi6fung  in  baS 
|  [tc  S3ab  bringt,  ben  Äalfgeljalt,  welcher  bemfelben 
'  urd)  bie  Saumwotle  entjogen  worben  war. 

3>n  bem  Äalfbabe  werben  bte  33aumwo(Iens 
;  ränge  auf  bie  oben  betriebenen  @tocfe  gelingt 

nb  breimal  hinter  einanber  fd)nell  in  baS  Sab  ge«- 
!  tud)t.    SRan  muß  hierbei  feljr  bebenbe  fepn,  ba  ftd) 
;  e  Sarbenuance  fel)r  fcfyneli  oeränbert.     ©inb  bie 
J  Strange  nad)  bem  JperauSnel)tnen  gut  abgetropft,  fo 

tucfyt.man  fte  abermals  in  baS  S5ab  unb  ftyroenft 

34* 
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fie  barin  fo  fange  uml;er,  bis  fte  bte  reine  ßarmeli* 
terfarbe  angenommen  fyabcn,  bann  brüeft  man  fie 
auS,  wdfdjt  fie  in  fließendem  SBaffer  unb  lüftet  fie. 

hierauf  wirb  baS  ©am  gefront  (atnmrt). 
©itf  gefd)iel;t  in  bem  gleiten  ber  oben  betriebenen 
boljernen  Äajlen,  ben  man  ebenfalls  bis  ju  |  feiner 
$fyt  mit  SBajfer  gefüllt  t)at;  vermittelet  einer  3inm 
folution.  Um  biefe  3'Nnfolution  ju  bereiten,  t>er* 
bünnt  man  10  fPfunb  mog(id)ft  jlarfe  ©alpeterfäure 
mit  ftltrivtem  S'ußrcaffcr  bis  auf  26  ©rab  33eaume, 
loft  barin  20  Sott;  fef;r  weißes  faljfaureS  Xmmomaf 
auf  unb  fefet  baju,  nad)bem  baffelbe  aufgelöst  ijt, 
10  &otl)  beS  bejlen  ©alpeterS.  3n  ber  fo  gebilbeten 
©alpeterfaljfäure  loft  man  narf)  unb  naef)  1|  ^)funb 
fein  granulirteS  ©tangenjinn  auf.  83on  biefer  3inn- 
nuflöfung,  bie  man  am  beften  unmittelbar  üor  bem 
©ebraud)e  bereiten  ober  boef)  minbeftenS  in  fet>r  wof)I 
i>erfd)loffenen  ©efdßen  aufbewahren  mug,  gießt  man 
eine  Portion  in  baS  oben  angegebene  SBafferbab  unt 
rüf)rt  fo  lange  um,  bi§  alleS  Sßaffer  milbig  zt 
fd)eint,  Sann  befyanbelt  man  bie  33attmwolle  barir 
genau,  wie  in  einem  Äalfbabe.  £)aS  3innbab  mad)i 
bie  bunfle  §arbe,  welche  bie  ^Baumwolle  auS  ben 
Äalfbabe  mitbrachte,  fet)r  balb  geller  unb  lebenbiger 
SÄan  mup  bie  gewünfcf)te  garbenuance  buref)  lange 
reS  £>iru  unb  ^erarbeiten  im  S3ab  erzeugen  unt 
naef)  einer  $robe  t>on  naffem  ^anfing,  weiche  mar 
jum  33ergleid)  baneben  bat,  beurteilen. 

gür  bie  jweite  unb  britte  9)artl)ie  ber  S5aum 
wolle  bebient  man  fid)  beffelben  S3abeS,  bem  mar 
ober  baS  verlorne  SBaffer  unb  eine  geringe  SKeng 
3innaufl6fung  jufefet. 

25aS  gefdjonte  ©am  wirb  in  fließenbem  2Baj[e 
auSgewafdjen,  auSgebrücft  unb  an  ber  Suft  (jetroefnet 

S3ebanbelt  man  baS  fd)wa$  alaunte  ©am  erf 
in  einem  S3abe  t>on  effigfaurem  (Sifen  üon  1°,  unl 
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bann  in  einem  fef)r  fd)tx>a<f)en  unb  I;eißen  S3abe  oon 
fcfyroefelfaurem  Äupfer,  fo  exijält  man  ^aillegelb* 
2)ie  mit  fcfyroefelfaurem  (Sifen  gefärbten  rofi- 
gelben  garben  bienen  jurocilen  ju  ©runblagen  anbc; 
rer  Sarben*   £ier  einige  35eifpiele: 

1)  ©in  f$UHM$e6  SJofigelb  credit  in  einer  2fuo^ 
focfyung  Don  ©atlapfefn  bie  garbe  ber  £afelnuffe. 

2)  S|l  ba3  JKoflgelb  ftdrfer,  fo  üerroanbelt  e$ 
ft$  in  bemfelben  Sab  in  SÄdufeg  rau. 

3)  £)affe(be  3ioftgelb  wirb  in  einer  tfuSFoc^ung 
tton  £luercitron  £)ltoen. 

4)  2ßenn  man  rojlgclb  gefärbte  ^Baumwolle 
in  eine  fyeijje  2(uflofung  blaufauren  £ali;3  bringt, 
bie  man  mit  einigen  tropfen  ©djwefclfdure  t>er- 
mifd^t  f)at,  fo  erhalt  fte  eine  prächtige  blaue  ^arbe, 
bie  um  fo  jtdrfer  ij!,  je  fidrfer  bie  roftgelbe  ©runb; 
läge  war. 


93fertc$  Stalltet* 

SBon  bem  galten. 

25a§  $af)le,  t)a§  man  au$  bie  Sßurjcl* 
farbe  nennt,  wirb  auf  SBolIe  juroeUen  allein,  öfter 
aber  in  S3erbinbung  mit  anbern  garben  angercenbet. 

2)ie  ttornefymffen  ©ubftanjen,  weld&e  jur  gar* 
bung  beffelben  bienen,  ftnb  bie  9?u£fdE)alen,  bie 
SSBurjel  be3  SftugbaumS,  bie  3?inbe  ber  drle, 
ba$  ©anbelljolj*),  ber  ©uma<#,  ba$  föablal), 
ber  3tuß  unb  ba3  ßated&u. 


*)  93on  bem  @anbelf)ol$  tfl  bereite  mitu  oben  gefjaiu 
belt  worben. 
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Srjler  Ärttfcl. 

23on  ben  «Ruffcbalen  unb  bcr  gSrbung  mit  benfelben, 

2)ie  äußere,  treibe  Schale  bcr  9Kiffe,  weld)* 
bie  innere  l;avte  ©d&alc  bebecft,  iji  auSroenbig  grün, 
jirroenbtg  weig.  Sßenn  ber  innere  rretpe  2t;eil  ber 
guft  ausgefegt  wirb,  fo  nimmt .  er  in  furjem  eine 
braune,  bann  eine  febrcarje  garbe  an, 

2)ie  S^uffe  muffen  üoüfommen  reif  geworben 
fa>n,  trenn  bie  abgelten  Senaten  ftd)  galten  follen. 
Sftan  fluttet  fie  in  rirf  gaß  unb  giegt  einige  ginger 
bod)  SBaffer  barüber.  So  fann  man  fie  langer  alS 
ein  Sa^v  erhalten.  ginb  fie  aber  t>on  unreifen 
Hüffen ,  fo  Detberben  fie  binnen  2  ober  3  Senaten, 

Um  eine  2tu5fod&ung  ber  SZujjfcbalen  jii  bereit 
ten,^fod^t  man  fie  ungefähr  eine  tyalbe  ©tunbe  im 
SBaffer, 

£>ie  burdbgefet'bte  bräunliche  Ttusfodbung  wirb 
an  ber  Suft  bunfelbraun.  25ie  2Hfalien  machen  bie 
garbe  berfelben  bunfler,  bie  Sauren  aber  beßer.  35er 
3((aun  üerdnbert  fie  nid)t  merfltd).  ©te  ßinnauflos 
fung  jiebt  fie  in§  ^febfarbene.  25a§  fd)voefelfaure  @t* 
fen  färbt  fie  gan$  bunfef,  beinahe  fajroarj. 

2>er  garbjiöff  ber  9iu§fcbaten  £>at  ein  fo  jlarfeS 
SJeflreben,  ficö  mit  ber  SBolle  ju  üerbinben,  bajjj 
biefe  baoon  felbjt  obne  2(nwenbung  einer  S3ei^e  eine 
febr  fe|le  fable  garbe  annimmt  £>ie  SBeifcmtttel  üer; 
anbern  bloS  bie  garbe  unb  geben  il;r  mebr  ©(am, 
Dornämltd)  bringt  ber  2Haun  eine  febr  fatte  unb 
lebbafte  garbe  berüor.  SMe  2(nwenbung  ber  SSM* 
nuffd)alen  iji  um  fo  Dortbeilbafter ,  a(3  bie  SBoße, 
ba  fie  feiner  33ei|e  bebarf,  i^re  ganje  S2Beicbb«t 
behalt 

Um  rootIene3  ©am  ober  Sud)  mit  Sftujjfd&alen 
ju  färben,  iji  weiter  niebts  notbig,  aW  bap  man  e3 
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erf!  mit  lamm  Söaffer  ne&t  unb  bann  in  bem  gar; 
bebabe  fo  lange  bcl;anbelt,  bis  eS  bie  »erlangte  ®^at^ 
tirung  be£  galten  angenommen  f)at,  wenn  man  tym 
nict)t  *ut>or  einen  2Cnfub  »on  2Uaun  gegeben  fyat. 

25ic  fafyle  garbe  ber  2BaUnußftf)aIen  befefflgt 
ftcfy  gleicfy  gut  auf  ungebeif^ter  unb  alaunter  SSSoUr, 
fie  fticf)t  mebr  ober  weniger  ins  S3ioletrott)e  unb 
ma$t  bie  SBotle  nid)t  nur  nidjt  fcarf,  fonbern  im 
©egentbeil  milb  unb  leirf)t  (pinnbar. 

gdrbt  man  £ud£),  fo  mad)t  man  mit  ben  bun; 
Feljlen  ©cfjattirungen  ben  Anfang  unb  enbigt  mit 
ben  fyellften-  gdrbt  man  aber  ©am,  fo  fangt  man 
mit  ben  gellen  Scf)attirungen  an  unb  fcbließt  mit  ben 
bunflen,  welche  man  fid)  baburd)  uerfd&afft,  bag 
man  bem  33abe  bei  jebem  ßinfafc  etroaö  9iußfd)a* 
lenaufifoc^ung  jufefct. 

Swetter  HxtiUL 

Jßon  bct  Söurjel  t>c6  iftufjbaumö  unb  ber  gärbung  mit 
berfctben. 

SMe  SBurjel  be§  ^tt^baumS  (Juglans  regia), 
ifi  nad)  ben  9?uj$fc&alen  bie  bejte  ©ubflanj  jur 
SDarßellung  ber  faxten  garbe, 

9J?an  bebient  ftct>  in  ber  gdrberet  nur  ber  bunn* 
jlen  2Burje(n  unb  üerfcfyafft  ftd)  biefelben  im  SSintcr, 
^a  in  biefer  3eit  ber  <Saft  in  benfe!ben  am  meijlcn 
concentvirt  (jt. 

£)ie  SBeifcmittel  rotrfen  auf  bie  TfusFoc&ung  ber^ 
felben  beinahe  eben  fo,  wie  auf  bie  ber  9?uf  fetalen, 

JDie  SBurjel  wirb  in  ©pdne  jerfyobclt,  eine 
größere  ober  geringere  Quantität  berfelben,  je  nad); 
Dem  man  eine  ftavfe  ober  fd)wad)e  garbe  barjleüen 
will,  in  einen  ©aef  gebunben,  bamit  bie  ffißollc  nidjt 


536 


glecfen  burd)  bie  ftdfe  an^dngenben  ©pdne  befommt, 
imb  eine  balbe  ©tunbe  auSgefodfjt,  bann  ber  ©acf 
aus  bcm  Äeffel  herausgenommen  unb  über  benfelben 
auf  Storfe  gelegt,  bamit  bie  glüfftgfeit  abtropft  unb 
ba§  33ab  burd)  einanber  gerübrt 

Sil  ba§  S3ab  fo  fyeijj,  baß  man  bie  $anb  nid)t 
metyr  barin  leiben  fann,  fo  bringt  man  ba£  ©arn 
ober  ba3  Saicb  hinein  unb  befyanbelt  e§  barin  fo 
lange,  bis  e3  bie  »erlangte  garbe  erhalten  bat,  ins 
bem  man  ba§  geuer  nad&  unb  naef)  aerjlärft,  bis 
baS  S3ab  in'S  Äod)en  gefommen  \%  S3e(Jer  ijt  eS, 
wenn  man  bei  ber  SBottenfärberet  bie  SBurjel  fcorfyer 
mit  SBaffer  in  einem  fleinen  Äejjel  au§fod)t  unb  ben 
2fbfub  bem  garbebabe  jufefct. 

UebrtgenS  fangt  man  bei  ber  gdrbung  be§  Zu* 
d)e3  ebenfalls  mit  ben  bunfleren  ©cfyattirungen  an 
unb  hört  mit  ben  helleren  auf»  SBei  ber  gdrbtmg  be§ 
©arne§  hingegen  mad)t  man  ben  Anfang  mit  ben 
bellen  ©djattirungen  unb  enbigt  mit  ben  bunflen, 
inbem  man  bei  jebem  ©infame  ba§  S5ab  mit  etroaS 
Don  ber  2fu§fodE)ung  üerftdrft. 


dritter  Stillet» 

SSon  ber  (Srlcnrinbe  unb  ber  garbung  mit  berfelOetu 

£>ie  9vinbe  ber  gemeinen  @rle,  bie  Srud&tjapfetf, 
©amenFapfeln  unb  bie  SSurjel  btefeS  S5aumS  geben, 
in  SÖaffer  gefod&t,  eine  bellfable  Äbfod&ung,  bie  an 
ber  ßuft  bxmrx  wirb.  Sur  2lnnoenbung  in  ber  gar; 
berei  wirb  bie  9?tnbe  im  grübjabr  gefammelt,  ge* 
troefnet  unb  jerfiofkn.  2Cuc^  bie  9?inbe  tton  ber 
norbifcfjen  weisen  @rle  (Alnus  incana),  welche  in 
Norwegen  wdchft,  fmbet  in  ber  gdrberet  tfnwen* 
feung. 
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©er  2tfatm  fd&eibet  ben  Sfarbejloff  au§  ber 
2(uSfochung  mittelgelb ,  unb  tote  äinnauflofung  hell- 
gelb au§,  Sie  16(1  eine  beträchtliche  Quantität  dU 
feno]ct)b  auf  unb  färbt  bie  Sifenauflofungen  fchwarj, 

Shren  gigenfchaften  jufolgc  iß  bie  ßrlenrinbe 
ein  febr  brauchbares  Sarbematerial,  um  auf  2Bolle 
i  hellere  2lbftufungen  be§  Sailen,  bie  fowobl  angenehm 
ial6  baltbar  ftnb,  unb  oerfcbiebene  3tbbunf  elungen 
barjuftellen ,  welche  in  allen  Steilen  ber  gdrberei 
hauftg  sorfommem  9Jiit  ben  (Stfen*  unb  Sbonerbe* 
beiden  liefert  bie  ©rlenrinbe  vielfache  perlgraue,  roth- 
lief)  tyÜQxaut,  bobe  crbSfarbenc  lohfarbene  unb  ahn* 
i  liehe  2£bflufungen ,  bie  burd)  SEftitwirfung  anberer 
garbejloffe  auf  ba§  mannichfaltigjie  tterdnbert  wer* 
ben  fonnem 

SSierter  Ärttfel. 
1     $om  ©uma<h  unb  tton  ber  gärfcung  mit  bemfclben. 

©er  ©um ad)  ober  ©ehmaef  ijf  ba3  ^)ubet 
ber  jungen  Steige  unb  SStdtter  mehrerer  jur  ©at* 
tung  Rhus  gehörigen  ©trauter,  welches  jum  §dt; 
ben  unb  ©drben  bient.  ©en  bejlen  achten  ©umad) 
liefert  ber  in  ©teilten,  Portugal,  Spanien  unb  eini- 
gen ©egenben  2(ften§  einheimifche  ©drberfumadj 
(Rhus  coriaria)»  SDkn  legt  bie  Sßurjelfchoplinge 
im  Srühiahr  in  bie  @rbe,  unb  im  britten  Sahre  ftnb 
fie  fo  weit  gebieben,  baß  bie  ©tengel  unD  S3ldtter 
abgehauen  werben  fonnen.  ©iefe  werben  bann  ge* 
troefnet  unb  bie  S3ldtter  von  ihren  ©tielen  burch 
©toefe  abgefchlagen.  ©ie  SBldtter  unb  äBlattjlielc 
werben  enblich  unter  fenfreebt  umlaufenben  oon^fer^ 
ben  getriebenen  Sftübljfeinen  jermalmt,  gefiebt  in  ©dcf'e 
Derpacft  unb  ftnb  nun  $anbele>waare*  ©er  ©umach 
fommt  im  $anbel  nie  anberö,  al3  im  gröblich  ge; 
puloerten  3ujlanbe  vor« 
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©uter  ©umad)  mug  frifd),  trotfen  unb  fdtf 
grün  t>on  gavbc  fet;n,  Wogegen  taugt  Der  roctgltd 
grau  ober  braun  ausfebenbe  nur  wenig. 

©er  undcbte  ©urtiatfc,  aud)  »enettanifc&e 
unb  ttaltenifc&er  genannt,  begebt  au?  ben  genial 
lenen  ober  gedämpften  33ldttern,  Slinben  unb  junge 
Steigen  be3  sperürfen*  ober  gärberbaumS  (Rhu 
cotinus).  SMefer  ijl  in  ben  füblt^en  Steilen  be 
ofierreid&ifc&rti  Staate,  im  S3annat,  ber  SRilitärgrenjc 
(Siebenbürgen,  SUprien,  Ungarn  2C.  einl)eimifd).  St 
Sprol  tp  ber  ©umaefy  unter  bem  tarnen  Sfaufd 
befannt. 

SSom  achten  ©cbmac!  geboren  ber  fkiltanifcfy 
unb  ber  Don  9J?aIaga  mit  ju  ben  bejlen  ©orten: 
weit  geringer  ifl  ber  portugiefifebe  (Sumagre).  Xuc| 
im  [üblichen  granfreiefe  wirb  ©<$maef  gebaut,  bei 
bort  ben  tarnen  redoul  füt;rt. 

SJftt  SBaffer  bigerirt,  gibt  ber  ©umad)  ©allu§* 
fdure  unb  ©drbeftoff,  ber  mit  bem  ber  ©all* 
dpfel  gleichartig  ju  fei;n  fdjeint,  unb  einen  grünlich- 
gelben gavbejloff  ab. 

£)en  garbejloff  beffelben  barf  man  in  Feiner 
Kobern  Temperatur  ausgeben ,  al£  t>on  50°  9f. 
2Der  filtrtrte  2Tufgug  bat  eine  fable  garbe,  welche  an 
ber  8uft  fogleid)  braun  wirb.  Sie  2Ufalien  unb  ber 
2(laun  baben  wenig  Söirfung  auf  biefelbe.  2)ie 
©duren  machen  fie  bell  unb  gelb,  unb  bie  (Sifenfalje 
fcfyrcdr^lid)  braun. 

Sur  ftd)  allein  bringt  ber  ©umad)  eine  in§ 
©rune  fpielenbe  fable  gavbe  t>en>or ;  Seiten  aber 
üerdnbern  biefelbe,  unb  burd)  bie  fßerbinbung  mit 
benfelben  erbdlt  man  angenebme  unb  fefte  färben 
auf  Sein  unb  ^Baumwolle.  Wit  effigfaurer  £l)cn* 
erbe  gibt  er  ein  etwas  grunlid&eS,  aber  fefteS 
©elb;  mit  efftgfautem  (Stfen,  ba§  ein  wenig  con; 
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entrirt  if!,  <5#tt>arj,  unb  wenn  c§  mit  SBafier 
erbunnt  tfl,  ©rau. 

Um  mit  bem  ©umad)  ju  färben,  muß  man 
:d)  burcbgdngig  in  ben  ©cfyranFen  ber  Semperatur 
alten,  roeld&e  jur  ^Bereitung  be3  33abe3  t>orgefd)rie* 
en  roorben  ijl,  unb  nur  mit  einer  geringen  SBer* 
drfung  ter  SBdrme  bie  Beuge  eine  gute  33iertel* 
unbe  barin  bearbeiten. 


fünfter  ZxtiUl 
jßon  bem  SSaMaf)  unb  beffcn  tfnrcenbung  in  bcr  gärfcerei. 

S)a§  SBablaf)  i(l  bie  ©cfyale,  welche  bie  grüc^tc 
ier  Mimosa  cineraria  umgibt  ,  fommt  auS  £)jtitt* 
ibien,  Dom  Senegal  unb  enthalt  ©alluSfdure,  ©dr* 
eftoff,  einen  röt&lic&en  garbjioff  unb  eine  fKtfjloff* 
altige  Materie,  25er  ©efyalt  an  ©drbefloff  ift  in 
em  SSablafy  geringer,  als  in  bem  ©umad),  ©alldpfeln 
nb  Änoppern  in  äSergleid)  ju  bem  ©el)alt  an  &aU 
iSfdure,  ber  in  bemfelben  bebeutenb  ijt  @e>  burfte 
ilfo  ba£  Skblab  bei  feiner  2tnroenbung  in  ber  gär* 
erei  mefyr  burd)  ben  ©efyalt  an  ©alluSfdure,  al$ 
\\\xd)  ben  ©drbjloffgefyalt  roirffam  feijn,  aud)  Der* 
.lege  be3  rotbtidjen  Sarbjioff,  ber  ftd^  auf  Söolle, 
■3aumu>oHe  unb  ©eibe  ftjrirt,  2(u3  100  Steilen 
■(itnbtfdjen  SSablaty  jieljt  fodjenbeS  SBafier  49 ,  au3 
)en  fo  Diel  fenegaltfc&em  57,  au£  eben  fo  t>iel  bet- 
eten leüantinifdjen  ©alläpfel  87  au3.  p£)er  Äem 
mb  bie  ©d£)ote  geben  »erfcfciebene  Sarbenüancen  unb 
nt&alten  alfo  mobiftcirten  garbejloff, 

ßtne  2(bfod)ung  tum  SBablal)  ried)t  ftarf  nad) 
3alldpfelabf  ocfyung ,  fdjmecft  fußlig  unb  weniger  jus 
rnimenjiebenb,  als  biefe,  fd)ldgt  eine  2£ufl6fung  üon 
llaun  unb  faljfaurem  Sinnonjbut  rotbfarbcn  nieber, 
fPflfaureS  23leioja;b  grau  tnö  gteifc^favbene,  efftg- 
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faureS  Äupfero^b  #ocolabenbraun,  fc&wefelfaur 
@ifenoxt)t>  blau  mit  9?6tl)Iid&grau  wmifc&t;  @ffl 
fdurc  bellt  bie  garbe  auf,  ©c&wefelfdure  bringt  cim 
Sfieberfcblag  fcerwr. 

Sttan  gebraust  ba§  SSablaf)  in  ber  Äattu: 
brucferei,  um  mit  £f)onerbe,  (Sifenbeifeen ,  ober  au 
einem  ©emifd)  t?on  beiben  t>erf<$iebene  Sluanci 
t)on  fallen  Siebfarben  ju  probuciren. 

25urcf)  ba£  SSabla^  erhalten  bie  3^uge  eine  d()i 
Itcfce  garbe,  wie  burd)  SBallnuf fetalen,  nur  fitcfyt  bc 
gafyle  fcerfetben  weniger  in  fRotb,  al8  bei  legerem. 

SBenn  man  SBaumwolle,  ©eibe  unb  35Me  ui 
gebeizt  mit  einanber  burd)  eine  Snfufion  t>on  33< 
blal)  nimmt,  fo  ert)dtt  bie  ©eibe  unb  befonberS  b 
S3aumwolle  eine  bunflere  garbe,  al§  bie  2BoIIe. 

©inb  bie  3?uge  alaunt,  fo  ertjdlt  man  eir 
rotl)lidE)ere  fal;le  garbe,  unb  wenn  ftc  einen  ©run 
Don  @ifenor\)b  baben,  werben  fte  rotblicfcfd&warjgrai 

£)a3  23ablal;  ma$t  bie  SSMe  milb- 


©elfter  ItxtiUl 
SSon  Um  $Huf  e  unb  üon  ber  gärbung  mit  bemfel6en. 

66  gibt  zweierlei  9?up,  glugruß  unb  ©lanjruß 
nur  ber  ledere  wirb  in  ber  gdrberei  gebraust. 

25er  ©lanjruß  ift  bie  fcfywdrjltcbe  ©ubßanj 
welche  ber  Sfaud^  in  ben  £)efen  unb  ©flöten  an 
legt,  unb  bie  bie  flud&tigen  Steile  ber  S3rennmate 
rialien,  t>ornebmlid)  eine  fef)t  große  Quantität  eine 
brennen  DeteS  enthalt,  baS  tym  ben  f>of)en  ©rai 
fcon  S3itterEeit  unb  ben  wibrigen  ©eru$  gibt,  bei 
Sebermann  fennt. 

ein  Sbeil  ©d&ornftemrufl  mit  10  Steifen  SBaf 
fer  £  ©tunbe  lang  gefodjt,  gibt  eine  rotl;licf)braun 
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'ffufftgfeit  Don  bittcrem  ©efämacf,  welche  ftd&  beim 
IxMtcn  trübt  unb  mit  einem  trtftrenben  ^dutc^eit 
ßerjiebt.  Seimauflofung  trübt  biefen  Siußabfut) 
liebt;  Äali  maebt  feine  Sarbe  bunfler  unb  bringt  einen 
i'eicblicben  9Jieberfcf)Iag  ^ert>or ;  faljfaureS  3innon)bul 
r^eugt  einen  Warfen  rotblicbgrauen  Sitcberfcbtag ; 
•fftgfaureS  S3(ei  einen  braun  liebgrauen  unb  effigfaus 
•eS  Äupfer  einen  brdunlicbgelben;  f<$wefelfaureS  du 
•enojrpb  einen  brdunlicbgrauen. 

SBitt  man  mit  bem  9Jupe  färben,  fo  f od^t  man 
bn  2  ©tunben  im  SBaffer,  lagt  bie  gluffigfeit  fief) 
ibflären  unb  fd)6pft  fie  in  einen  anbem  Äejfel, 
bringt  bann  ben  3eug  binein  unb  fodbt  ibn,  bis  er 
)Die  verlangte  garbe  erhalten  l;at.  $ernacb  nimmt 
man  ibn  beraüS,  lüftet,  fpült  unb  troefnet  ibn. 

9)?an  fann  fowobl  bunfle  als  belle  färben  au§ 
ibem  JRitjje  barjWIen,  bodf)  üerbinbet  ficb  bie  garbe* 
;brübe  auS  bem  9?ug  febroerer  mit  ben  üegetabilifcfyen 
Stoffen,  alS  mit  SBolIe  unb  Seibe;  lefctere  fann 
alaunt  ober  ntd^t  alaunt  fepn.  Sie  (Stoffe  erbalten 
in  bem  S3ab  eine  Simmtfarbe,  welche  buref)  ben  2Haun 
etwas  lebbafter  wirb. 

£>ie  #mt>enbung  beffelben  auf  SBolIe  bat  üors 
nebmlicb  baS  Unangenebme,  bap  bie  Stoffe  baüon  eine 
geroiffe  £drte  unb  einen  wibrigen  ©eruef)  befom^ 
men.  Sie  fiaxbe  auS  bemfelben  ift  audb  nid)t  fo 
fejl  unb  niebt  fo  febon,  wie  bie  auS  ben  Sftußfcba; 
len,  auS  ber  Sßurjel  beS  Nußbaums  unb  auS  ber 
(Srlenrinbe. 

Siebenter  2lrttfel. 

SBom  ßatcdju  unb  befTcn  2fmt>enbung  in  ber  gärberet, 

©aS  @atecf)u,  aud)  befannt  unter  bem  9Zamen 
Sapantfcfye  6rbe  (Terra  Japonica),  iji  einburc^ 


542 


#uSfo$ung  .berfcfciebener  $flan$entf)ei(e  gewonnene 
unb  an  ber  ©onne  erwartetes  (SrtraEt.  3m  £anbe 
fommen  jwei  t>on  ocrfcfetebenen  23aumen  jhmmenb 
©orten  t>or.  ©er  33aum,  au3  bejjen  #olje  bi 
eine  ©orte  gewonnen  wirb,  ifi  £te  Mimosa  Catechu 
©ie  wdcfyjt  bauptfdd)tid)  in  ßanara  unb  SSefjar  ir 
£)jtinbien,  unb  bie  Satec&uforte  biefeS  S3aum§  fomm 
in  bunfelbraunen,  jtemlid)  bieretfigen  ©tücfen  in  ber 
£anbel  unb  wirb  f>auptfdd)!icfy  über  SBombap  be- 
jogen. 

Sie  jweite  ©orte  be§  Gated&u  ffammt  fcon  bei 
@atecf)upalme  (Areca  Catechu  Linn.).  9?ad)  f9l 
rep  foUen  bie  grünen  ©egalen  ber  Stüffe  burd)  SD?a; 
ceration  mit  SBaffer  baS  (5ated)u  geben.  9Jad)  Spe'm 
werben,  um  baS  6ated)u  ju  bereiten,  bie  Jtrefanüjfe 
OPinangnüffe),  fo  wie  fte  Dom  SJaume  fommen,  einige 
©tunben  lang  in  eifernen  ©efdpen  gcfod&t.  2)ic 
eingebampjte  gtüfftgfeit  gibt  ba§  bunfle  ßatec&u,  wa3 
in  £)tfinbien  unter  bem  tarnen  Cuttacambu  unb 
au$  Cassu  befannt  ijt.  ©iefe  ©orte  beS  ßatecfyu 
fommt  im  £>anbel  unter  bem  tarnen  bengalt  f<$c$ 
ßatedju  t)or. 

Setbe  enthalten  fciel  eifengrünenben  ©ärbejlojf. 
2)a§  ßatecfyu  ift  fe|t,  [probe,  auf  bem  SBrud&e  matt, 
geruchlos,  e$  febmeeft  fcljr  abftringirenb.  SBaffer 
löjl  e$  fafi  gdnjlid)  auf  mit  $interlaffung  einer  er* 
bigen  ©ubjtanj,  welche  bei  ber  ^Bereitung  jugefe^t 
worben  $u  fepn  fd)etnt.  Zlhfyol  löji  Wirt,  btä 
auf  ben  ©d)leim  unb  bie  erbigen  ©ubjlanjen,  bar* 
au$  auf. 

(Sine  2Cuf{6fung  tton  1  SÜ>eil  @atecf)u  in  10  SE&et* 
len  SBafier  jeigt  gegen  bie  ©at^e  ify,  welche  man  fympU 
fäc&lid)  in  ben  gabrifen  anwenbet,  fotgenbeS  SSevfoalten: 

§arbe  roil)lid)braun; 

©duren  mac&en  bie  garbe  fetter; 

Älfalien  machen  bie  garbe  bun?(er; 
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olioenbrauner  9Weberf<$fag; 
oliüeng  runer; 
gelblid)brauner; 
bie  glüfftgfeit  wirb  betler; 
olit>engrüner  9lieberf<#lag; 
gelblicfybrauner; 
la#farfaiger; 

gelblic^brauner; 
bvdunlicfygelber; 
beögl.; 
beSgl. ; 

beü^ocofabefarbiger; 
mad)t  t>ie  garbe  beder; 
retdjlic&er  brauner  Biebers 
fd)lag; 

reicf)ltd)li#er  brauner. 

£aS  @ate$u  wirb  f)auptfdcf)ltcf)  in  ber  Äattiui* 
:udfcrei  benufct,  inbejjen  eignet  eS  ficf>  audE)  fe&r  gut, 
;n  JBaumwollengarn  braun  ju  färben.  3u 
efem  S5el)uf  focf)t  man  25  Sotf)  geflogenes  @ate<$u 
le  SSiertelftunbe  fang  mit  9  SRaaS  SBafier,  1  9)?aa3 
*fig,  16  2otl)  Äupfenntriol  unb  8  ßotf)  ©almiaf, 
5t  bie  gfufffgfcit  10  Minuten  lang  fid)  fegen,  gießt 
im  SBobenfaß  ab  unb  nimmt  ba§  ©am  nod)  warm 
Irin  burd),  ringt  gut  aus  unb  paffirt  e3  bterauf, 
ine  ju  troefnen,  burd)  ein  lauwarmes  S3ab  &on 
lurem  d£)romfauren  Äali  f  1  fort)  in  4  5&fäa$  Sßaffer 
ifgelöfl),  wcldbeS  lefctere  bie  Sigenfd)aft  bat,  ben 
larbefioff  auf  ber  Safer  üollenbö  ju  be* 
I  fügen. 

3u  beüeren  Nuancen  nimmt  man  bie  $alftf 
"er  ein  drittel  oon  fämmtltc^en  ©ubjlanjen. 


ic&roefelf.  (Sifenojrpbul 
:cftn>efclfaureS  @ifenon;b 
;d>roefelf.  Äupfevojnjb 

iaun  

alpeterf.  (Sifenofpb  . 

—  Äupferorpb  . 

—  S3(ei  .    .  . 

—  £luecfftlbcr* 
ojrpbul  .... 

atjfaure  Sbonerbe  .  . 

—  3tnnon;bul 

—  äinnorpb  .  . 
uccffilberfublimat  .  . 
fftgfaure  SEfoonerbe  .  . 

—  Äupfer     ,  . 

.ffigfaureS  S3(et  .  .  , 
'aureS  d)romfaure3  Äali 
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SBir  werben  in  ber  golge  fef>en,  baß  man  m 
(Satifyu  au$  ©ifbergrau,  Siotijli^grau  unb  ©rfi: 
ltd&grau  auf  SBoUe  färbt 

2£ ed^ t  hellbraun  au§  @ated)U  (für  25  $f 
33aumwotIengarn  ober  3eug)  färbt  man,  na*  ©cfor, 
ber,  auf  folgenbe  SBeife :  SDie  SBaumwolIe  befca 
I;tergu  fetner  anberen  SSorbercttung ,  als  ber  be3  Ä 
$en3  in  reinem  SBaffer* 

Sjl  ber  mit  reinem  SBaffer  gefüllte  Äeffel  a 
£o$en,  fo  fcfet  man  fyinju  5  9>fb,  ßatecfyu  in  gepu 
wertem  3uftanbe,  erhalt  bie  glüfftgfeit  eine  l)al\ 
©tunbe  lang  im  Äocfyen  unb  fldrt  bann  biefelbe  i 
ein  boljerneS  ©efdp  ab;  in  bemfelben  bearbeitet  mc 
bie  SSaumwoHe  eine  33iertelftunbe  unb  laßt  Tic  bar 
nod)  12  ©tunben  barin  liegen,  worauf  fte  fjeraut 
genommen  unb  nun  folgenbermaafen  operirt  wirb. 

Sftan  füllt  ein  ©efd£  mit  reinem  lauwarme 
SBaffer  unb  fefet  bemfelben  tylnju  8  bis  12  2oi 
c&romfaureS  Äali,  welches  Dörfer  in  feigem  Sßaff 
geloft  worben  ipL  hierin  wirb  bie  au3  bem  ßated) 
gefärbte  SSaumwoHe  15  —  20  Minuten  l)erumgea: 
beitet,  herausgenommen  unb  wieberum  in  bie  fd)o 
gebrauste  falte  @atecf)uflotte  gebraut,  worin  ma 
fte  einige  ©tunben  liegen  laßt,  bann  fcerauSnimn 
unb  fpult. 

Serner  d$t  ©unfelbraun   aw8  Qatefy 
(für  25  $Pfunb  S5aumwollengarn  ober  3eug) : 
©am  wirb  nad)  bem  eben  angegebenen  SSerfal) 
hellbraun  gefärbt,   bann  nad)  befannter  3}ie# 
fdjmacfirt  unb  in  reinem  falten  SBaffer,  bem 


*)  ©te  au§  bem  (Satecfyu  bargcjtelften  braunen  garfc 
get)6ren  &u  ben  neuften  ßntbeefungen  für  gär&eret  in  dm 
lanb,  unb  ftnb  fcen  t>or&äßltc&«  @$&n(>rit  unb  Jjbaltbatfcit 
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man  etwa§  falpeterfaure§  ©fenoj^b  gugefefct  bat,  ge* 
tunfeit,  worauf  eS  l;erau3genommen  unb  gefpult  wirb* 

3e  nac^bem  man  mebr  ober  weniger  falpeter* 
faureä  Gnfenorpb  in  Änwenbung  bringt,  erf)dlt  man 
gellere  ober  bunkere  SZüancen  wn  SSraun. 

2£u^er  ben  angegebenen  werben  nod)  t>iele  an* 
bere  t>egetabilifd&e  ©ubjlanjen,  fcomebmlid)  mehrere 
Slinben,  jum  gafylfdrben  gebraud&t;  if)re  2(nwenbung 
aber  ijl  in  feinem  SSetrac^t  mit  mefjrerem  S3ortI;eil 
oerbunben. 

@egen  biefe  S3ef)auptung  empfehlen  fingier  unb 
Surrer  au3  melfa^er  @rfaf;rung  : 

Sie  Sidf)tenrinbe  t>on  ber  fa(i  in  ganj  @u* 
;opa  wad£)fenben  Sickte,  ©ie  wirb  son  ben  jungen 
Heften  im  grüfyjabre  gefammelt,  gut  getroefnet,  ge* 
'logen  ober  gemäßen  unb  an  einem  troefnen  £)rt 
mfbewabrt;  aud)  bie  $id)tenjapfen  fönnen  jumSdr* 
)en  üerwenbet  werben*  SDic  uerfdf)iebenen  SBeifcen 
leben  mit  ber  2(bfocf)ung  ber  JRinbe  Sarbenabjlufun* 
i|en,  bie  fe()r  ber  33ead)tung  wertf)  finb,  habere 
ftadjweifung  ftnbet  man  in  35ingler§  neuem  Sournal 
ür  bie  £rucf;  nnb  gdrbefunjl,  S3b.  2,  @.  149. 

2)ie  Stinbe  fcon  ber  gemeinen  weißen 
Sirfe,  auef)  bie  3weige  unb  Sßldtter  berfelben,  lie* 
ern  mit  ben  JBeifcen  üerfebiebene  Sarben  für  SSaum^ 
)oHe  unb  Seinen,  ©er  2tbfub  ber  S3irfenrinbe  bat 
ine  inö  Äaftanienbraune  fatleitbe  garbe;  mittelfi  ber 
^wefelfauren  (Stfenbeifce  gibt  er  f^warje  unb  graue 
'Sdjjattirungen ;  mit  efftgfaurer  £f)onerbe  ein  fd&mufet* 
e§  ©elb,  ba3  reiner  wirb,  wenn  man  ben  ©drbejloff 
er  JRinbe  ttorfyer  burd&  Seim  auSfcfyeibet. 

£)ie  grünen  ©egalen  ber  wilben  Äa« 
anie  fommen  in  ber  SBoHcn*,  geinen*  unb  S3aum* 
>oftenfdrberei  ben  grünen  S^upfd^alen  am  ndd)|len, 
©c^auplafc  6.  23bf  i%  Xufc  S5 
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£Me  (Sidjenboljrinbe  unb  bic  ^noppen 
liefern  mitteilt  »ergebener  äBeigen  eine  50?enge  fc^o 
nev  unb  mannigfaltiger  garben. 


$  Äitf  ted  ßafHteK 

Sn  ber  garberei  laßt  ftd)  ba§  (Sc!)  war  $  ebei 
fo  wenig  bureb  jn?ei  garben ,  aB  bind)  eine  einzig 
hervorbringen;  fijctrt  man  tnbeffen  auf  einen 
Beuge  SSlau,  Siotb  unb  ©elb  in  bei] 
geborigen  SSerfydltniffen,  fo  erhalt  mal 
©c&riar$. 

©alldpfel  unb  ein  (Stfenfatj,   bie  mai 
beim  ©dbroarjfdrben  bduftg  anjuwenben  pflegt,  gebei ; 
nur  ein  blduticf)e$  ©rau. 

£oljfaure6  ßifen  erteilt  ben  Beugen  eil 
SBraun,  weld)e§  bei  ben  gellen  Nuancen  in  ©rün 
licfygelb,  bei  ben  bunfeln  in  SBlaurotf)  jitd&t.  SBemj 
man  bie  v>egetabilifd)e  Safer  unb  bie  ©eibe  gallirt 
fte  aisbann  bur<$  fjoljfaureS  (Sifen  nimmt,  fo  famj 
man,  wenn  biefe  Operationen  mehrmals  wieberfyoll 
werben,  ©d)warj  erhalten» 

©all  dp  fei,  ßamped£)ef)ol£  unb  ein  Sil 
fenfalj  geben  nur  ein  fefor  bunfleS  23 1 o I e t  j 
blau,  färbt  man  tnbeffen  bie  Sßolle  in  einem  fei)  " 
beißen  aus?  tiefen  ©ubjianjen  jufammengefefctei  I 
33abe,  roelcfceS  außerbem  mit  ber  Suft  in  SSeiübvunj 
ift,  fo  erfahrt  ba$  fjdmatinfaure  (Sifeu  eine  SSerdnbe  I 
rung,  welche,  inbem  fte  eS  in  Stotb  überführt,  bei 
6*rjeugung  üon  ©c^warj  günftig  ijt. 
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©alldpfel  unb  Äupferfa'je  färben  bte 
3euge  oltüenarttg  f a f> { ;  ßamped&ebolg  unb 
ftupferfa  t;;e  üioletblau.  iSarauS  ergibt  fiel), 
:a$  man  mit  ©atldpfeln,  Gampedbebolj,  <£ifm?  unb 
Rupferfaljert  ben  3?ugen  eine  fcfywarje  garbe  ert&ei* 
en  fann. 

§.  1. 

©cfywarjfärben  ber  SßoUe* 

Sudler,  n>eld)e  bcfh'mmt  ftnb,  einef^one  fcfjrcarje 
fl&rbe  ju  erhalten,  muffen  Dörfer  einen  ganj  bunf* 
Ken  blauen  ©runb  au3  ber  Äüpe  befommen,  SBenn 
te  abgegrünt  baben,  fo  werben  fie  gefpült  unb  bem 
Salfer  jur  Reinigung  übergeben*     SWan  fyat  bann 
Jxtc^t  ju  fürchten,    ba§  nod)  Äalf  au3  ber  Äüpe, 
)ber  unoerbunbene  garbe  baxau  bafte,  n?aö  ber  bar* 
uf  ju  fe^enben  fdjroarjen  garbe  nacfytbcitig  fqjn 
fcfivbe. 

©inb  bie  £üd)er  fo  vorbereitet,  fo  fod&t  man 
:lrt  einem  mit  einer  jureicfyenben  Quantität  SBaffer 
1  ngefüatcn  Äejfcl  auf  100  $fimb  Sucf)  10  5>funb 
:!>ampedt)el)o[j  unb  eben  fo  tuel  ©alldpfel  jroei 
jptunben, 

33on  biefem  33abe  fdbopft  man  jvoet  drittel  in 
inen  anbern  Äeffel,  fe|t  2  $Pfunb  ©rünfpan  l)inju 
:  mb  bezaubert  barin  ba3  Zvufy  jroet  ©tunbcn  lang, 
'•)obei  man  ba§  S3ab  fel;r  &ei|  erljdlt,  aber  nid;tjum 
;  tod^en  fommen  laßt. 

©ann  nimmt  man  ba§  £udb  beraub,  fdbopft 
en  Äeffel  au3 ,  gießt  ba§  jroeite  ©ritttbeil  be£  be* 
j  eiteten  SBabcS  btnein  unb  fefet  8  ^Pfunb  fdjroefel* 
;  aureS  ©tfen  (Sifenoitriol)  binju,  baS  einige  ßett 
I  er  ßuft  ausgefegt  geroefen  ift.     35aS  §euer  jtel)t 
lan  jurücf ,  wartet,  bis  ftef)  baS  Sifenfatj  aufgclojl 
at,  bringt  fyernacl)  ba§  SudE)  in  bicfeS  neue  Sab, 

35  * 
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befyanbelt  eS  barin  eine  ©timbe,  nimmt  eS  bann  Ijer 
auS  unb  lüftet  e§. 

hierauf  leert  man  ben  Äeffel  abermals,  fd)opf 
baS  britte  Sattheit  beS  bereiteten  S3abeS  hinein 
fegt  15  bis  20  f3f&.  ©umadE)  unb,  wenn  baS  S3a 
einmal  aufgewallt  bat,  2  $Pfunb  fc&wefelfaure§  ©ifei 
l)injtu  Söenn  fid)  bicfeS  aufgelojl  bat,  fo  fül;lt  mal 
baS  Sab  mit  ein  wenig  faltem  SBajfer  ab,  beban 
belt  barin  baS  Sud)  eine  ©tunbe  lang,  nimmt  ei 
bann  berauS,  lüftet,  bringt  eS  no<$  eine  tötunbe  lanr 
in  bajfelbe,  nimmt  eS  abermals  bcrauS,  fpült  an 
$luß  unb  laßt  eS  auf  ber  SBalfmüble  fo  lange  rci 
nigen,  bis  baS  Sßaffer  ganj  Uax  abläuft. 

SBetcbbeit  gibt  man  bem  Sucbe  unb  befejlig 
äugleid)  bic  garbe,  wenn  man  eS  -julefet  nod)  burd 
ein  friftf)  bereitetes  SBaubab  jiebt,  baS  man  jun 
Äocben  gebracht  unb  wieber  abgefüllt  f)at 

Snbefien  erl;dlt  baS  SudE)  burd)  biefe  legte  33e 
banblung  feine  vorige  SBeic&beit  unb  SBiegfamfei 
boc§  nieftt  wieber,  wenn  man  nicf)t  auS  bem  jweitet 
unb  britten  33abe  baS  fd)wefelfaure  @ifen  wegge« 
laffen  unb  an  beffen  (Statt  ben  jwölften  Sbeil  be* 
in  bem  Äeffel  beftnblicben  SBajferS  boljfaureS  Sifet  I 
angewenbet  bat.  #ud)  Fann  man  ben  (Sifemntrio 
burd)  weinftein-fcbwefelfaureS  Sifenojnjb  erfe^en. 

2>urd)  btefeS  SSerfabren  erhalt  man  ein  fefr 
f^6neS  ©djraarj  auf  feines  Sud) ;    inbeffen  fanr  j 
man  mit  geringerem  2fufwanb  auf  folgenbe  Sßeifi  , 
beinabe  benfelben  3wecf  erreichen. 

sJ?ad)bem  baS  Sud)  ben  blauen  ©vunb,  bi< 
Steinigung  unb  baS  jweijlünbige  &eijje  S5ab  t)or  ; 
@amped)el;olj  unb  ©alldpfetn  erbalten  bat  unb  am  j 
bemfelben  berauSgenommen  worben  iji,  fdjüttet  mar  i 
baS  fd)tvefelfaure  ober  l;o(^faure  Sifen  in  ben  Äeflel  t 
rübit  baS  Sab  bureb  einanber  unb  bttyanbdt  e*  i 
barin  jwei  ©tunben,  ol;ne  baß  eS  loty.  £>anr 
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immt  man  e§  heraus,  lüftet  eS,  fpuft  c3  unb  über- 
'ibt  e8  bem  SQBalFer  jüt  Reinigung, 

©in  nod)  wohlfeileres  Verfahren  befolgt  man, 
m  gemeines  £ud£)  fc&warj  ju  färben.  Änjlatt  il;m 
uf  ber  Äüpe  einen  blauen  ©runb  jai  geben  —  xva$ 
omehmlich  ben  9)rei3  evl;6l)t  —  gibt  man  ihm  mit 
toßfdjale  ober  mit  Sßußholjwurjel  einen  braunen 
nb  färbt  eS  bann  burch  Die  fo  eben  angegebene  33e* 
'anblung  föwarj.  ©olcheS  Sud)  erhält  aber  mit 
er  3cit  einen  bräunlichen  ©tief). 

Äoblfchwarj  auf  2Bollengam  erl;dlt  man, 
ad)  ©Araber,  auf  folgenbe  2Crt :  SDfan  nehme  auf 
0  $fb.  ©arn  3*  $funb  S3lau()olj  unb  1|  $funb 
Utercitron,  (äffe  bie  in  einem  bünnen  leinenen  ©ac? 
ngefc^toffenen  gemahlenen  v£>6l$er  in  einem  SBaffer; 
.tbe  2  ©tunben  lang  fod&en,  worauf  man  baS  JBab 
Mublt.  Unterbeffen  mtfd^e  man  ©aljfdure  unb  xiU 
eö  SBaffer  *u  gleiten  Steilen,  fe£e  baju  auf  jebeS 
!>funb  ber  9J?ifd)ung  24  2otl)  Sifenüitriol  unb  (äffe 
iß  ©anje  im  SDiarienbabe  fteft  auflofen.  SSou  bie* 
r  ©olution  fefee  man  bem  §arbebabe  1|  $fb.  ju, 
wjre  2CUeS  wol)l  burd)  einanber  unb  laffe  baS  ©arn 
irin  1  ©tunbe  langfam  fo$en  ,  worauf  baffelbe 
ne  ftymufeig  bräunliche  garbe  annehmen  wirb* 
Sierauf  fege  man  bem  SSabe,  in  welchem  baS  ©am 
ch  noch  befmbet,  üon  5  ju  5  üRinuten  eine 
kfelnujj  groß  calcinirte  $Potaf$e  ju,  wobei  man 
h|  ©arn  fleißig  durcharbeitet  unb  mit  bem  tyot* 
'^enjufaöe  fo  lange  fortfahrt,  bis  ©am  unb  glatte 
hwarj  fmb,  wojti  ungefähr  eine  ©tunbe  gehören 
>irb.  £)aS  Sab  muß  jwar  fd&warj  auSfehcn; 
immt  man  aber  einen  tropfen  auf  bie  £anb,  fo 
tuß  berfelbe  fajl  waffevflar  erfc&einen.  9?ach  sollen* 
eter  gdrbung  tauche  man  baS  ©arn  unter  unb 
>enbe  baffelbe  nur  einige  9Jlal  um,  big  e§  beinahe 
*lt  ijl,  worauf  man  ß  fyerauS  nimmt  unb  in  fite- 
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jjenbcm  SBaffer  foult.  £)iefe  $arbe  greift  bie  ©tof  I 
burdbauS  ntd^t  an. 

SBtll  man  ein  SBIaufd&roarj  erhalten,  fo  laf  ] 
man  baS  Öuevcitron  fort  unb  nefyme  ftatt  beffen  ii 
©airjen  5  $fb.  SBIau&oIj. 

(gin  dd)te^  SMaufdbroarj  auf  offene  Sßoti 
erbalt  man,  wenn  man  auf  100  sPfb.  SBolle  20  $ft 
gerafpeltcs  33tauf}ölj  unb  12  9)fb.  ©umad)  1  ©tunt 
au$tod)t,  barin  bie  SBolIe  1  ©tunbe  lang  gelint  I 
foc^en  laßt  unb  bann  herausnimmt  5)arauf  fe£ 
man  bem  S3abe  12  $Pfb.  ©fenmtrtol  ju,  lagt  bi 
SBoUe  abermals  bavin  1  ©tunbe  langfam  fod)er 
barauf  abfielen  unb  fpült  fic  enblicf)  in  fließenber 
SSBdffer. 

SBitt  man  Äoblenfcfywarj  erhalten,  fo  feg- 
man  ben  obigen  Sarbeboljern  nod)  5  $Pfunb  gerafi 
pelteS  ©elbl;olj  ju,  üerfabre  aber  im  Uebrigen  roi 
fcorber. 

Um  auf  Sud)  ein  öortreffltd&eS  ©d)war$  ber 
Dorjubringen,  fann  man  ftcfy  be3  oben  für  SBolIen; 
garn  gegebenen  33erfabren§  mit  SBlaubolj  unb  £luer 
citron  bebienen.  9)?an  nimmt  auf  40  $Pfunb  Sud 
15  spfunb  33laubolj,  5  spfimb  £luercitron  unb  fei 
baju  5  *Pfb,  t?on  ber  33itriolauflöfung  unb  1  9)funi 
SBeinjtein,  33ei  bem  Bewerfen  ber  ?)otafc&e  mm 
man  ba£  Sud)  jebeemal  auebeben,  erftere  Cot^wetf 
jufe^en  unb  ba§  Sud)  £  ©tunbe  lang  im  33ab> 
burcbbafpeln.  3e  langfamer  man  mit  ber  *Potafd)< 
ju  Sßerfe  gebt ,  befio  fdjoner  wirb  baS  ©dwarj* 

Sin  anbereS  ©cbwarj,  rcelcbee?  ftd^  Dorjuglid! 
gut  für  gröbere  Sücfeer  eignet,  erbdlt  man,  tnt>err 
man  auf  40  $fb.  Sud)  8  9>fb.  S3laubol$,  2  spfunt 
©clbbolj  unb  4  spfunb  ©umad)  1  ©tunbe  lang  ir 
SBaffer  auefod)en  laßt,  bann  bie  3euge  hineinbringt 
1  ©tunbe  lang  fod&t,  bei  aufnimmt  unb  abfübtt. 
hierauf  fefit  man  ber  glotte  5  |>fb.  @ifenmtriol  ji 
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f  unb  lagt  bie  3euge  ebenfalls  l  ©tunbe  bann  focfyen, 
worauf  man  fte  füt)lt  unb  fpült.     SSertangt  man 
fSBIau f $ war j,  fo  braucht  man  nur  baö  ©elbbolj 
Hfbrtjulaffen. 

S^ac^  ©raoter  erhalt  man  ein  fe^r  gute3©$warj 
iiauf  50  9)fb.  SBolIe  ober  Sud),  wenn  man  in  einem 
;gdrbefeffel  mit  reinem  SBafjer  2  $)fb.  Kupfervitriol, 
p  ?>[unb  rotten  Sßeinfletn,  1  $Pfb.  ©ifenoitriol  unö 
jtt  $Pf&-  ©elbbolj  2  ©tunben  lang  mit  ber  SBotle  ober 
ifbem  £ud)e  auSfocbt,  bie  ©toffe  bann  au3  bem  S3abe 
mimmt  unb,  naebbem  fte  erfaltet  ft'nb,  im  fliepenben 
;5Ba|Jer  fpült.   hierauf  fegt  man  ein  neues  garbebab 
;an,  inbem  man  6  s])fb»  @amped)el)oltf  ju  \  *Pfunb 
©elb&olj  jwei  ©tunben  lang  fod)t.   5n  biefem  33abe 
ibafpelt  man  bie  2öaare  1  ©tunbe  lang  berum,  nimmt 
m  bann  berau§,  lagt  ba£  S3ab  abermals  \-}2  ©tun- 
be lang  jtarf  focfyen,  bringt  bie  2ßaare  wieber  ipm 
ein  unb  verfahrt  wie  üorfoer.    SBenn  man  offne  SBotle 
färbt,  muffen  bie  #öljer  beim  2(u3fod)en  in  leinene 
©ade  cmgefd&lojfen  feon. 

sJiad)  ©ebraber  erl)dlt  man  ein  fcorjuglicf)  lebs 
pifte8  unb  gleichförmiges  äBlaufcfywarj  buret)  fab 
-DeS  S3erfal)ren: 

gür  100  ^funb  Merino  füllt  man  ben  Äeffel 
!mit  reinem  SBafjer  unb  fegt,  wenn  eS  Ijanb&eijj  \\t, 
10  $>funb  (Sifenmtriol  binju.    3jl  biefer  geloft,  fo 
i  bringt  man  ben  bvitten  £l)eil  beS  ju  fdrbenben  i)Jfe; 
;  rino' in  bie  Slufftgfett,  arbeitet  benfelben  15  SDitntu 
ten  bavin  berum,  nimmt  ibn  bann  ^erauS  unb  lagt 
ibn  abfüllen.   5018t  ben  anbern  beiben  Steilen  üer; 
fdf>rt  man  eben  fo. 

9tun  erbigt  man  bie  glüfftgfeit  fd)arf  J)anbbcijjj 
tmb  beginnt  bie  vorige  Operation  aufS  9ieue,  S)a# 
auf  muß  bie  glotte  jum  britten  9Ral  im  Äorf)en 
fepn;  unb  fyat  nun  bie  2Baare  in  brei  2lbtl)eiluugen 
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breimal,  julegt  foctyenb  unb  jebeSmal  15  5J?inuter 
bie  glotte  pafftrt,  w°&ei  fte  abev  ntd&t  liegen  Darf 
fo  tjl  bie  Operation  be§  nötigen  SSetfcenS  be 
enbet. 

Stadlern  man  nun  bie  SBaare  gehörig  abfüllet 
unb  biefelbe,  ohne  fte  ja  fpölen  #  bis  jum  anbcrr 
Sage  hat  liegen  laffen,  fd)rettet  man  nach  folgenben 
©erfahren  jum  ©4  roarjfdrben* 

Sftan  füllt  ben  Äeffel  mit  reinem  SBaffer,  er: 
f)\$t  e§  fd)arf  l)anbl)ei^  unb  gibt  für  50  spfunl 
Sfterino  25  $funb  puloeriftrteS  SBlauholj,  2  $funi 
geftebten  Sßeinjiem. 

Sn  biefe  glüfftgfeit  bringt  man  ben  nach  SSor 
fd&rift  gebeizten  SSftertno,  ohne  ihn  jebod)  vorher  jt 
fpülen,  arbeitet  i&n  gut  barin  ()erum  unb  üerjfdrfi 
ba§  Seuer  fo,  baß  bie  glufftgfeit  tn§  Äodjen  fommt 
worin  man  fte  eine  23ierteljtunbe  lang  unter: 
|)d(t,  bann  wirb  ber  3eug  herausgenommen  unl 
gefpüft 

3ß  ba§  S3lauhoI$  nicht  tton  guter  Qualität,  fc 
muß  man  etroaS  mehr  nehmen  unb  bie  SBaare  einigr 
Seit  langer  lochen  laffen. 

©oll  ba§  SSlaufdjwarj  einen  angenehmen  rothltd&er 
©d&ein  haben,  fo  fegt  man  jum  SBlauholj  unb  SÖBein; 
fiein  einige  Sotfj  3innauf(6fung  ^tnju. 

Um  10Ö#f&  Merino  fohlfchwarj  ju  färben 
bleibt  ba§  Verfahren  bem  obigen  gleid),  nur  roenbe! 
man  jum  gdrben  mehr  S5(auholj,  nämlich  SO  9>fb.,' 
<m  unb  lagt  bamit  ben  9J?crino  etwas  langer  fochen, 
alö  bei  S3(aufchtvarj  angegeben  tjl. 

Sn  ©nglanb  unterwirft  man  biefen  nach  33or* 
fc&rift  fchwarj  gefärbten  SRerino  ber  äDperation  beS 
SSafchenä  mit  etwas  ffißalfererbe« 
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ßäjWattf&vputiQ  auf  ©eibe* 

3Me  ©eibe  f$6n  unb  faltbar  fcbwarj  ju  färben, 
ijl  einer  ber  fd)wierigjlen  ©egenftanbe  ber  gdrberei. 
25a6  (Sifenojcpb  ma<$t  biefen  wetzen  unb  gefcfymeibu 
;gen  ©toff  f)art  unb  brüchig,  unb  bie  mit  bemfelben 
üerbunbene  ©dure  jernagt  tyn.  ©aber  J)aben  alle 
fd&warjgefdrbte  feibene  ©tojfe  weit  weniger  faltbar* 
ifeit,  als  bie,  welche  mit  andern  garben  gefärbt  ftnb* 

§3ttalt£  tyciU  jur  ©arjtellimg  ber  fd)warjen 
garbe  jroet  üerfcfyiebene  Söorfdjriften  mit,  öon  benen 
ber  Ueberfe^er  nur  ber,  beren  (Srftnber  er  felbjl  ift, 
ifeinen  SSeifall  geben  fann.  SDiit  Siedet  »«wirft  ber; 
felbe  bie  ^nwenbung  be3  fd&wefclfauren  (SifenS,  weil 
bie  bavin  enthaltene  ©d)wefelfdure  bie  ©eibe  jernagt. 
£>ieS  gefdt>tel;t  wirflid)  in  einem  beflo  jldrferen  9Jlaa* 
fe,  je  mel;r  ba3  S3ab  erbtet  wirb.  (£r  empfiehlt 
ftatt  beren  ba3  boljfattre  (Stfen.  SDtefcS  t)ält  aud> 
ber  Ueberfe^er  für  weit  $uträgli<$er:  nicfyt  aUein,  weil 
bie  ^oljfdure  milber  tjt,  als  bie  ©cf)wefelfdure ,  fon* 
bern  auc^  wegen  be§  mit  berfclben  verbundenen  SDelS, 
welches  bie  £drte  be3  jtcf)  bilbenben  garbeftojfS  m\U 
bert  unb  jugleid)  ber  ©eibe  2Bcid)l)cit  unb  ber  garbe 
einen  tiefen  Qfyatkn  gibt.  25cn  ©allapfel  unb  baS 
ißifenfalj  aber  mit  einanber  in  SJerubrung  ju  brin* 
igen,  ef)e  bie  ©eibe  in  baS  33ab  gebraut  wirb,  fann 
ber  Ueberfefeer  barum  ntd)t  billigen,  weil  bann  bie 
■©rjeugung  ber  garbe  in  ber  glüfffgfeit  unb  nid)t  auf 
ber  ©eibe  vor  fid)  gel)t,  unb  folglich  bie  garbe  we* 
ntger  gejtigfeit  befommt.  2)a3  l)injugefe£te  arabU 
fcfye  ©ummi  credit  jwar  bie  fdrbenbe  ©ubfranj  fc^we^ 
benb  unb  bangt  ftcö  mit  berfclben  in  bie  ©eibe  ein: 
biefe  SSevbinbung  aber  fann  fo  fejl  nid)t  feyn ,  unb 
fie  befommt  biburd)  eine  gewiffe  »parte,  SBejfer 
mochte  e3  fepn,  bem  ©alldpfelbabe  ein  wenig  axabu 
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fc&e§  Summt  jujufeöen  unb  auf  biefeS  ba§  difenba 
folgen  ju  laffen. 

3>a§  oon  33italiö  angeroenbete  SSerfa^ven  ij 
folgenbeS:  äöeil  auf  ber  roben  ©eibe,  ob  fte  gletd 
bie  fcf)warje  garbe  leidster,  alö  bie  angefottene  an 
nimmt,  biefelbe  nicfct  bunfel  genug  auffällt,  fo  ftebe 
man  100  gSffc  berfelben,  rote  gewöhnlich,  mit  20  $)fb 
©eife  an,  fpült  unb  trotfnet  fte. 

hierauf  bereitet  man  tton  4  Sott)  ©alläpfeln  ir 
©orten  auf  ein  Spfunb  ©eibe  ein  mäßig  heißes  S3ab , 
jiel)t  barin  bie  ©trdbne  auf  unb  nieber  unb  t»vücf t  ftt 
leicht,  bamit  ber  ©allapfet  einbringt  unb  fte  eine 
gleichmäßige  garbe  erhalten,  fyxmd)  taucht  man 
fte  ganj  in  baö  S3ab  hinein,  erhalt  e3  15  bis  18 
©tunben  lau,  nimmt  fte  bann  fyerauS  unb  tvoef j 
net  fte. 

©ie  getroefnete  ©eibe  bringt  man  in  ein  laueS 
S5ab  oon  botjfaurem  Gnfen,  roeld)e§  an  bem  33eau; 
mefc^en  Aräometer  5  ©rabe  jeigt.  Um  ber  garbe 
©leiebbett  ju  geben,  jrd^t  man  bie  ©rrdl)ne  einige 
Seit  barin  auf  unb  nieber,  taucht  fte  bann  hinein, 
erhalt  fte  untergetaucht  unb  ba3  S3ab  ein  wenig  beiß, 
unb  nimmt  fte  »ort  Seit  ju  3eit  fterauä,  um  fte 
ju  lüften. 

Stac^bem  man  bie  ©eibe  5  —  6  ©tunben  auf 
biefe  SBetfe  bel)anbelt  bat,  nimmt  man  fte  au§  bem 
S3abe  be$  bol.^fauven  @ifen§  &erau§,  brudft  fte  aus?, 
ringt  fte  am  Sftngpfable,  fcfclägt  fte  du§  unb  troefnet 
fte  bei  beiterm  2Better  an  ber  freien  8uft,  bei  feuefc 
tem  unter  bem  ©eboppen. 

Sjl  bie  ©eibe  troefen,  fo  f  topft  man  fte  eittp 
ober  jroetmal,  Derjlärft  ba§  juevji  gebrauste  ©all* 
dpfelbab  mit  3  Sott)  ©alläpfel  auf  1  9>funb  ©eibe 
unb  bebanbelt  fte  barin  eben  fo,  roie  bas>  erftemal, 
nimmt  fte  ^ann  beraub  unb  troefnet  fte. 
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9?acf)  biefer  ^weiten  ©allirung  bct>anbelt  man 
bte  ©etbe  in  einem  ^weiten  S3abe  t>on  |)oljfaurem 
(gifen  von  4  ©raben,  eben  fo,  wie  in  bem  erjlen  Don 
5  ©raben,  nimmt  fte  bann  f)erau§,  brucft  fte  au$ 
tmb  bringt  fte  jum  Srocfnen. 

9?acbbem  man  bte  getrocf nete  ©eibe  jroet  =  ober 
breimal  geflopft  bat,  befyanbett  man  fte  nochmals  auf 
bte  t>orgefd)riebene  SBeife  in  bem  ©alldpfelbabe,  mU 
cbeS  man  lieber  mit  3  iotf)  ©alldpfeln  auf  1  $fb. 
©eibe  Derjidrft  bat 

hierauf  gibt  man  il)r  nodf)  ein  £Bab  t>on  Mj5 
1  faurem  (Stfen  t>on  3  ©raben,  trocfnet  ur.b  fpult  fte. 

2Bill  man  ein  feljr  tiefes  ©cfywarj  fyaben,  [o 
befyanbelt  man  Die  ©eibe  nod)  in  einem  vierten  33abe 
t)on  2  ?otb  ©alldpfeln  auf  1  spfunb  ©eibe,  unb 
tann  in  einem  vierten  33abe  Don  ^oljfaurcm  (Sifen 
von  3  ©raben,  worauf  man  fte  trocfnet  unb  forgjat* 
tig  fpult 

©oll  bie  ©eibe  einen  jlarfen  ©lanj  bekommen, 
we§^alb  manche  SBaaven  im  $anbel  fel>r  gefugt  wer; 
ben,  fo  fann  man  ju  ben  (Sifenfaljbabern  etwas  atfa 
btfdjeS  ©ummi  btnjufefeen.    Snbefien  mad)t  fte  biefeS 
immer  mef)r  ober  weniger  f;art.    Keffer  ift  es,  wenn 
man  mit  einem  natürlichen  ©fanje  jufrieben  ifi  unD 
Ibenfelben,  unb  jugleicb  tyre S$3eid)beit,  bie  beibe  bind) 
baö  (Sifenort)b  verringert  woiben  ftnb,  wieber  ^erjleflh 
©iefeS  gefd^iel)t  baburd),  baß  man  fte  nad)  ber  gSp 
'  bung  einige  Seit  in  einem  lauen,  fc&roadjen  ©eifens 
:  babe  bebanbelt.    Sann  fpült  unb  trocfnet  man  fte 
jum  legten  3Ral. 

§.  3. 

©d&war$färbung  auf  SSaumwolTe  unb  Sein.  , 

3ur  SarjWlung  ber  fc&warjen  garbe  auf  Saum* 
wolle  bebient  man  ft<$  in  ben  gärbereten  gcwol;nlid) 
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ebenfalls  be§  fd&wefelfauren  (SifenS  ober  ber  (Scftroarj* 
tonne  unb  glaubt,  baß  man  tiefen  ©toff  nicbt  balt* 
bar  fc&roarj  färben  fonne,  ol;ne  Ü;m  oorber  einen 
blauen  ©runb  gegeben  ju  t;aben.  S3eibe,  bie  ©cbwarj* 
tonne,  wie  baS  fc&roefelfaure  ßifen,  machen  bieSSaum* 
wolle  raub,  trocfen  unb  brüd)tg,  unb  obne  blauen 
©runb  iß  eS  gar  wobl  mogltcb,  if)t  auf  eine  etnfad&e 
unb  wobtfeile  2Beife  eine  tiefe  unb  bauerbafte  garbe 
gu  ertbeilen.  S3italiS  f reibt ^  folgenbeS  SSerfal> 
ren  Dor: 

Wlan  gaHirt  baS  baumwollene  ©am  mit  bem 
ad)fen  Steile  feines  ©ewidjts  fcfywar^er,  ober  wenig* 
fienS  mit  ©alldpfeln  in  ©orten.  Stimmt  man  we; 
niger  ©alldpfel  unb  etwas  ©umad)  unb  ßampeebe* 
bolj,  fo  ift  eS  nod)  beffer  unb  fojlet  weniger.  Sn 
tiefem  33abe  laßt  man  baS  ©am,  bei  einem  ©rabe 
ber  SBdrme,  baß  man  faum  bie  Jpanb  barin  leiten 
fann,  einige  ©tunben  weichen.  25ann  nimmt  man 
eS  berauS,  ringt  eS  leiebt  auS  unb  troefnet  eS,  je 
naebbem  ba§  SBetter  befdbaffen  ift,  entweber  an  ber 
freien  ßuft,  ober  unter  einem  ©poppen. 

Sfl  baS  ©arn  wobl  auSgetrodnet,  fo  berettet 
man  ein  laues  Sab  fcon  ungefdbr  bem  jebnten  Sl;eil 
feines  ©ewidfotS  fduflieben  boljfauren  @ifen§,  weites 
man  mit  ber  gluffigfeit  wobl  oermifebt.  Sarin  be* 
arbeitet  man  baS  ©arn,  nimmt  eS  etli^e  S0?al  ben 
aus,  lüftet  eS  einige  Minuten  unb  bringt  eS  wieber 
binein.  üftaebbem  man  eS  beinalje  eine  fyalbe  ©tunbe 
fo  bebanbelt  bat,  nimmt  man  eS  tyerauS  unb  lüftet 
eS  10  —  12  Minuten. 

hierauf  bebanbelt  man  eS  fcon  neuem  eben  fo, 
wie  t>orber,  erjt  in  bem  ©alldpfelbabe,  bann,  obne 
eS  ju  troefnen,  in  bem  S3abe  beS  boljfauren  SifenS, 
ebne  biefelben  ju  oerftdrfen,  wenn  fie  nid£)t  burd)  bie 
#nwenbung  merflief)  fd&wacb  geworben  ftnb. 
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SDiefe  betben  föebanblungen  wieber^olt  man,  eine 
nad)  ter  anbern ,  nocfy  einmal,  of)ne  bae>  ©am  ba* 
jwifcfyen  trocfnen.  $emad)  nimmt  man  e3  au3 
bem  (Sifenfat^babe  \)exau$,  lüftet  e$  eine  23iei1elfiunbe, 
fpult  unb  I)dngt  e3  jum  Srocfnen  auf. 

gßenn  baS  ©am  fc&warj  gefärbt  ifi,  gibt  man 
ftm  mehrere  2Beid)l)eit  unb  ber  garbe  mehreren  ©lanj, 
inbem  man  e3  in  einer  £)clbei£e  burdjnimmt,  mU 
$e  man  von  36  —  40  Stetten  ©obalauge  von  et* 
nem  ©rab  unb  von  einem  Sljeil  SBaumol  bereitet  l)at, 
wobei  auf  1  9fV.  23aumwolIe  faum  2  Soll)  33aumot 
fommen.  2)ann  ringt  man  e§  auS  unb  trocfnet  eS. 
Sjl  eS  wollig  trocfen  ,  fo  fpült  man  e3  forgfdltig  in 
fiießenbem  SBaffer  unb  f)dngt  e3  wieber  jum  Srocf* 
nen  auf. 

£)urd)  biefe§  5ßerfal)ren  erhalt  ba§  ©am  etne 
tiefe  unb  fejle  fcf)tt>arje  garbe,  welche  man  ni$t  bef* 
fer  verlangen  fann. 

£>bgleid)  ba§  angegebene  83erfaf)ren,  bie  33aum* 
wolle  föwarj  ju  färben,  jebem  anbem  vorju$ief)en 
ifi,  fo  wirb  e£  bod)  nicf)t  jwecfloS  fepn,  wenn  wir 
einige  anbere  gdrbungen  l)ier  auf|Men,  tf)eil3  um 
©elegenf)eit  jur  33ergleid)ung  ju  geben,  tljeilS  barum, 
weit  mehrere  gdrber  33ebenfen  tragen,  ba3  boljfaurc 
©tfen  anjuwenben,  ba  bie  ©ewinnfu^t  e3  juweilen, 
entweber  mit  fcfywefelfaurem  @ifen,  ober  wot;l  aud) 
mit  ©d^wefelfdure  verfallt, 

SBaumwollenjeuge  werben  in  ben  Äattuns 
fabrifen  gewobnlid)  auf  folgende 2Crt  fct)war$  gefärbt: 
9)?an  grttnbirt  fie  mit  einem  burd)  etwa3  ©ummi 
verbieten  ©runb  auS  10  SDfaaS  efftgfaurer  £l;onerbe 
von  5°  23.  unb  10  ;9)?aa$  f)oljfaure3@ifen  von  5°S5- 
beßebenb,  trocfnet  fie  im  warmen  Siefen  unb  pafftvt 
fie  bann  nad)  2  Sagen  burefy  Äreibewaffer  bei  48° 
SR.;  nad)  geboriger  Reinigung  färbt  man  fte  bann 
mit  8  9)fb.  eamVc^el;olj  per  ©tücf,  wovon  man 
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einen  Äbfub  in  ben  gdrbefeffel  gte£t,  werter  bann 
jn  ii — 2  ©tunben  jum  Äocfyen  gebraut  werben 
foll.  "  hierauf  fäbrt  man  mit  ben  ©tüdfen  beraub, 
bangt  fte  eine  ©tunbe  lang  in  flie£enbe§  SBafter  ein 
unb  reinigt  fte  bann,  SSenn  man  bie  ©tücfe  bloö 
mit  boljfaurem  ©f*n  grunbirt,  fiid)t  baö  ©djroarj 
immer  in  Stot(). 

8?obequin  unb  Sarlan  fyaben  auf  eine  befonbere 
2Crt,  bie  SSaumwolle  fc&warj  ju  färben,  ein  patent 
genommen,  welches  in  £)tngler'3  poh)ted)ntfd)em  Sour* 
nal,  S3b.  51,  mitgeteilt  ijl.  £)ie§  S3erfal)ren  er* 
jheeft  ftd)  auf  fed)5  \)erfd)iebene  Operationen  unb  iji, 
auf  1  ?)fb.  33aumwolle  berechnet,  folgenbeg: 

@rfte  Operation.  9)?an  fd)weife  bie  SJaum* 
wolle  wentgjltenS  2  ©tunben  lang  in  weichem  Sßaffer 
ab,  fpüle  fte  jweimal  in  weitem  SBaffer,  welcbeS 
mit  Snbigoblau  etwas  bunffer,  al£  himmelblau  ge* 
madjt  worben,  wafebe  fie  hierauf  jweimal  au§  unb 
lajje  fte  troefnen. 

Breite  Operation.  9)?an  lajje  bie  jubereb 
tete  SSaumwolle  eine  ©tunbe  lang  in  einer  33ei£e 
weichen,  bie  man  ftd)  bereitet,  inbem  man  -|  $fb. 
ge?od)tc3  unb  mebrere  Sage  eingeweihte^  altes  ßifen 
auf  einen  iltter  jiarfen  Orleanerefftg  nimmt.  SBenn 
bie  ^Baumwolle  au3  biefem  33abe  fommt,  laßt  man 
fie  troefnen. 

©ritte  Operation,  9}?an  laffe  bie  £3aum* 
wolle  2  ©tunben  lang  fodben  unb  gebe  fte  hierauf 
22  ©tunben  lang  in  ein  33ab,  in  welchem  man 
8  Unjen  vSrlenfyotj,  eben  fo  mel  ßampecfyebolj,  8  Un* 
jen  guten  Ärapp,  eben  fo  Diel  ©alldpfel  unb  1  Unje 
fel)r  troefenen  ©runfpan  jwei  ©tunben  lang  fo* 
eben  lieg. 

SSierteOperation.  9Ran  weiche  bieSBaum* 
wolle  mehrere  ©tunben  lang  in  ein  lauwarmes  £Bab, 
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n  weldjem  8  Unjen  ©umacb  abgefotten  worben  unb 
>dnge  fte  bann  auf. 

günfte  Operation.  9J?an  treidle  bie 33aum= 
oolle  eine  ©tunbe  lang  in  ein  lauwarmes  33ab,  in 
i>eld)em  4  Unjen  @ifem>itriol  aufgeloft  warben,  unb 
-  pule  fte  bann  fo  lange  auS,  bis  baS  SBaffer  flar  auS 
)er  gefc&lagenen  33aumwoUe  ablauft. 

©ed)jle  Operation.  SKan  gebe  ber  £3aum; 
»olle  in  einem  lauwarmen  §3abe,  bem  1  Unje  Dlfr 
>enSl  jugefefct  worben,  SBeicfye  unb  SRilbe,  ringe  fte 
mm  auS  unb  troefne  fte,  womit  ber  ^roeep  be* 
•nbigt  iji 

Sn  ben  Färbereien  ju  9?ouen  färbt  man  ba$ 
nuimwoHene  ©arn  erfjt  auf  ber  Äüpe  bimmelblau, 
)ann  bringt  man  eS  in  ein  ©atldpfelbab,  baS  Don 
l  $Pfb.  ©atldpfeln  auf  4  ?)fo.  ^Baumwolle  bereitet 
j},  unb  laßt  eS  barin  24  ©tunben  beigen. 

hierauf  gießt  man  auf  1  9)funb  Saumwolle 
jngefäb*  10  9)fb.  ©d)warjtonne  in  einen  Äübel,  bes 
arbeitet  barin  baS  ©arn  in  Keinen  Steilen  eine  SBier- 
;eljlunbe,  ringt  eS  auS  unb  lüftet  eS. 

SMefe  33ef)anblung  wieberfyolt  man  jweimal,  wo; 
)et  man  jebeSmal  etwas  ©cfywarjtonne  jufefct,  lüftet 
anb  ringt  baS  ©arn  auS,  fpül.t  eS  baS  legte  SD?al 
anb  torfnet  eS. 

3Me  Sdrbung  ju  ttollenben,  bereitet  man  Don  fo 
oiel  (Srtenrinbe ,  als  bie  Baumwolle  wiegt,  t>on  balb 
fo  t)iel  ©umad)  unb  ungefähr  l;a(b  fo  üiel  üon  bem 
Salldpfelbabe,  baS  man  oorber  angewenbet  bat,  waS 
man  2UIeS  eine  ober  jwei  ©tunben  jufammen  fod)t, 
DaS  TluöfdrbungSbab.  9?ad)bem  man  biefeS  burd)  ein 
£)ieb  geg offen  unb  i)at  falt  werben  laffen,  bearbeitet 
man  barin  unb  lüftet  Don  3eit  ju  3eit  baS  ©am 
tfyeilweife  eine  ©tunbe,  legt  eS  bann  hinein  unb  laßt 
eS  24  ©tunben  barin  liegen.  £ernad)  nimmt  man 
eS  l;erauS,  ringt  e§  auS  unb  troefnet  e§. 
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35a§  getrottete  ©am  befjanbelt  man  nadf)f)er  i 
einem  33abe  fcon  2öau  unb  ein  wenig  @amped)ebo) 
tinb  jtefrt  e§  jule^t  nocfy  burdf)  ein  laueS  SBafferbat 
ba3  man  mit  ^  STf>eit  be§  ©ewid£)tS  be§  ©ante 
SBaumol  t>ermifd)t  bat,  weld()e§  in  fo  wenig  alSmog 
lief;  fcbwad&er  ©obalauge  gelojt  ifh 

einige  Harber  bebanbeln  Sein  unb  SBaumwotti 
um  fte  fd&rcarj  ju  färben,  blo§  we$fel3weife  ftm 
bis  fed&3  9)?al  l;inter  einanber,  ol;ne  fte  bajiDtfd^ei 
ju  trodfnen,  erfl  in  einer  3fu5fod^ung  oon  ©alldpfeln 
©umadf),  ßampedfoebolj  unb  eigenen  ©dgefpdnen 
ober  \vo\)l  bloS  t>on  ben  brei  Ickern  Sngrebienjew 
worin  bann  febr  wenig  ©alldpfelfdure  unb  ©drbeftof 
enthalten  ifi,  bernaefy  in  einer  3tuflofung  t>on  fc&we 
felfaurem  (Sifen  (©ifenoitriol),  SBenn  fte  ba3  ©<$war; 
tief  genug  ftnben,  fo  befdjlicßen  fte  bie  gdrbung  mi 
einem  SBabe  Don  @amped)ebolj  unb  mit  ein  wenic 
©runfpam  S3ei  biefem  SSerfa^ren  muffen  bie  S3dbei 
mef)r  fc£>ruad&  al§  ftarf  fegn. 

Wlan  fann  au<$,  um  ^Baumwolle,  ©eibe,  <Stro^ 
unb  Seinen  fd&warj  ju:  färben,  ftd)  blo§  be3  SBIau^ 
^oljeö  bebienen,  beffen  garbefioff  man  burdf)  Äali 
auffd&ließt  unb  burd&  eine  (Sifenauflofung  nieberfdE)ldgt< 
25er  ganje  t)on£onig  t>orgefd)lagene  ^Proeeß  jerfdlll 
in  brei  Steile. 

1)  ^Bereitung  ber  garbe,  3u  biefem 3^edf 
werben  brei  fupfeme  ©efdße  mit  bem,  über  $it®  ge* 
fd&nittenen  ,  ober  fein  geraffelten  SBlaufyol*  angefüllt 
unb  mit  9ir.  l,  2  unb  3  bejeidmet,  Sflan  füllt 
9tr,  3  mit  SBaffer,  ld£t  e§  eine  SSiertelflunbe  foc^en 
unb  giegt  bie  ^arbenbrübe  auf  9tr.  2  ab.  9ir.  3 
wirb  wieber  gefüllt  unb  3?r-  2  unb  9?r.  3  jum  ÄO; 
cfyen  gebraut  Snbeffen  gibt  man  in  jebe§  biefer  jwei 
©efdpe  fo  t)iel  ttngavifc^e  9)otafd)e,  baß  auf  jebeä 
$funb  be§  barin  enthaltenen  S3lauf)oläe§  \\  Sotfc 
fommem  ©tes  &evl;dltnip  dnbert  ft$  nac$  S3erl)dtt* 
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miß  ber  ©üte  be3  £ol$e3  unb  bec  9)otafd)e.  $at 
9ir.  2  unb  3  lieber  gefod&t,  fo  wirb  9iv.  2  auf 
3?t\  1  unb  S?r.  3  auf  Sir.  2  abgefeilt,  2lx.  3  aber 
lieber  gefüllt  unb  alle  ge?ocf)t.  9ir.  1  gießt  man 
bann  in  ein  fupferneS  ©efdß  ab  unb  füllt  e3  au3 
9lx.  2,  biep  aber  au£  Str.  3  an.  ©o  gel;t  e£  fort, 
unb  9tr.  1  fann  4  bis  5  Sftal  abgegojfen  werben* 
2Benn  ber  2£bfub  üon  9?r.  3  nur  noch  fcfywad)  ge* 
färbt  erfc&eint,  wirb  ba3  ejrtrabirte  $olj  weggewor* 
fcn ,  ber  Äeffel  t>on  Beuern  gefüllt  unb  nunmehr  mit 
9?r.  1  bezeichnet,  9tr.  1  wirb  bann  dlx.  2  unb  9ir.  2 
wirb  9ir.  3.  Sie  auf  tiefe  SBeife  erhaltene  Karbens 
I  brühe  ijt  gleich  jttm  gärben  tauglich;  foll  fte  jebocfc 
-aufbewahrt  werben,  fo  muffen  bie  ©efdße  wol/l  t>er* 
fcbloffen  fepn,  ba  bie  fiuft  einen  nachteiligen  @tn* 
iflup  auf  bie  Sarben  ausübt* 

2)  2Cu  3  färben.    2)ie3  geflieht  mit  ben  ge* 
wohnlichen  £anbgriffen,   unb  bie  baburd)  erlangte 
garbe  muß  fc^on  f ivfct)votl)  mit  einem  Stich  inSS3ldu* 
liehe  erfd)cinen.    Sc  mcl;r  $)otafcbe  bie  S3rül;e  ents 
halt,  bejio  bläulicher,  je  weniger  9)otaf<$e,  um  bejio 
;  bräunlicher  wirb  bie  garbe.    3Die  SDJenge  ber  ^Potafdje 
richtet  ftd)  nach  ber  83ef#affenl)eit  be&  ju  fdrbenbeti 
©top.    ©troh,  rohe  ©eibe  ic.  erforbern  mel)r  tyoU 
afche  ober  muffen  mit  einer  fchwachen  2tf#ens  ober 
1  9>otafcf)cnlauge  oorgebeifct  werben.  Seinen  unb  33aum* 
:  wolle  erforbern  weniger  9)otafd)e.    2>a6  Steguliren 
be$  Äaligeb«It§  geflieht  entweber  burd)  Zugießen  üon 
3)otafchenaufl6fung,  ober  burd)  3ufefeeu  eines  ol;ne 
$)otafche  bereiteten  SBfouboljejrtractS, 

#at  man  ftch  burch  Ttitöfdvbcu  eines  SOiujlerä 
t>on  ber  guten  SSefc&affenbeit  ber  glotte  überzeugt,  fe 
wirb  bie  benefcte  SBaare  eingebracht,  einige  9Jial  im 
S3abe  berumgenommen  unb  fogleid),  ohne  an  ber  8»fc 
liegen  jii  bleiben ,  auSgerungen ,  gef  topft  unb  in  baö 
2fteberfd)laguug6bab  gebraut.  iDb  fyeiß  ober  falt  ge* 
©#au|>to$  6.  S3b.  4.  Xu*.  SS 
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färbt  wirb,  matfyt  feinen  Unte»fc&ieb(  wie  lange  abet 
bie  ju  fdrbcnbc  SBaare  in  bei*  glotte  bleiben  muffe, 
bangt  ntd^t  nur  t>on  ber  Temperatur,  fonbcrn  aucfi 
t)on  ber  verlangten  Sntenfttdt  ber  garbe  unb  bason 
ab,  rote  viel  bereits  Söaare  aufgefärbt  würbe,  gärbt 
man  mit  einer  glotte  in  ein  unb  berfelben  ©d&atti* 
rung  mehrere  Sttale,  fo  muß  man  na$  unb  na$  rvie- 
ber  etwaf  ?>otafd&c  jufefeen. 

3)  £>af  9iieberfd)lagen.   £>ier$u  bient  eine 
tfuflofung  t>on  (Sifenmtriol  in  12—15  Steilen  2Ba)V 
fer,  in  welcher  man  bie  frifd)  gefärbten  unb  wobl 
aufgeloderten  ©toffe  ein  ober  jroei  9Äal  berumnimmt, 
fo  baß  alle  Steile  berfelben  gut  mit  bem  S3abe  in 
SSerübrung  fommen.    25eim  gdrben  ber  SB  olle  ijl 
ef  jwetfmdßtg.  baf  Sfteberfcblagungfbab  beiß  anju* 
wenben.   25ie  SBaare  roirb  hierauf  auf  gerungen,  in 
fließenbem  SBaffer   rein  aufgercafd)en  unb  gefault. 
SBirft  bie  (Sifenfolution  nid)t  mebr  frdftig,    fo  muß 
man  fte  burd)  eine  neue  erfefcen.    SD?an  muß  befon* 
berf  bei  ber  ©eibe  forgfdltig  barauf  feben,  baß  bie 
garbe  gletd)  anfänglich  tief  genug  auefalle,   ba  ef 
nicbt  ofonomifd)  ift,  eine  SBaare  jroeimal  ju  färben, 
aucj)  baf  33ene£en  bann  fd)wieriger  roirb  unb  im 
beißen  SBaffer  mit  febr  fc&neller  S3eroegung  gegeben 
muß,   roenn  bie  ©toffe  md)t  flecfig  werben  follen. 
2lud)  baf  vf)erumnebmen  im  garbebabe  muß  in  bie* 
fem  Salle  febr  fcfynell  gegeben,  benn  bieSeibe  fallt, 
wenn  fte  ju  tnel  garbe  aufnimmt,  wie  .bronjirt  auf, 
weitem  gebler  man  bann  nur  burd)  ein  leicfytef  Ueber* 
wifcben  mit  einem  fett  gemalten  ©djrüamm  abl)el< 
fen  fann.    Ttußerbem  wirb  aud)  bie  glotte,  felbfl, 
wenn  man  Diel  fd)on  niebergefcbtagene  SBaare  barin 
jum  jweitenüRal  färbt,  niebergefcblagenunb  fann  bann 
nur  burd)  einen  Sufak  von  9>otafd)e  wieber  brauchbar 
gemalt  werben,     gine  aufgefärbte  glotte  bient  mit 
S3ortbeil  beim  garbetfeben  flatt  be5  reinen  SBajferf. 
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£ie§  33erfabren  ifl  roofylfeil  unb  mcufyt  bieSßaare 
1  Deber  fyaxt,  nod)  brühig. 

Äußer  biefem  t)at  man  nocf)  ein  anbereS  SSer* 
:  'a\)xm,  2ein  unb  33aumroolle  föroarj  ju  färben,  roel* 
i$cS  aud)  auf  SBolIe  anwenbbar  iji. 

SJfan  gibt  erfl  bem  ©am  auf  ber  falten  Äüpe 
Ihren  bunfelblauen  ©runb  unb  fpült  e£.  hierauf 
»et>anbelt  man  e3  mit  neutralifirtem  2ttaun,  brücft 
•§  mit  ber  $anb  auS  unb  (aßt  e3  im  ©Ratten  trctf* 
len.  Sft  e§  trocfen,  fo  roeid)t  man  e§  jwet  ©tun* 
>en  in  glußroaffer  ein,  fpült  e8  unb  laßt  eS  abtro* 
>fen.  SBenn  e§  f)alb  trodfen  geworben  ift,  fo  focbt 
nan  e3  eine  balbe  ©tunbe  in  einem  S3abe  *>on  @am* 
>ed)ebolj,  bem  man  auf  1  ?)funb  ©am  xl2  Sott) 
Srünfpan  jugefe^t  bat,  fpült  eS  unb  f)dngt  eS  auf. 
s|l  e$  getrocfnet,  fo  weidet  man  e§  eine  ©tunbe  in 
in  ©aüdpfelbab  ein,  ringt  e§  aue>  unb  bangt  e3  auf 
Stangen  breit  au3  etnanber,  um  eS  einige  ©tunben 
u  lüften,  hierauf  legt  man  e3  nod)  einmal  in  baS 
^aüdpfelbab  unb  bann  in  ein  S5ab  *>on  efftgfau* 
em  ober  ^oljfaurcm  (Stfen.  £ernad)  läßt  man  e3 
btropfen  unb  trodfen  werben  unb  fpült  eö  in  flie* 
enbem  SBaffer  fo  lange,  biä  baffelbe  ganj  f)cü  ba* 
on  ablauft. 

33ab  be§  neutraltfirten  2flaun$, 

Sn  5  (Sintern  Falten  SOBafTerä  loft  man  12  gjfo. 
ejloßenen  tflaun  unb  in  20  $fb.  SBaffer  20  totf) 
aufliefe  $)otafdje  auf,  gießt  beibe  glüfftgfetten  ju* 
ammen  unb  mifd)t  fte  unter  einanber. 

Bereitung  be3  SBabeS  Don  ßauipedjefyolj. 

SDJan  fod^t  25  $Pfb.  in  ©pdne  gebrachtes  ßam* 
>ed)et)ol$  in  4  (Simern  äßaffer  eine  ©tunbe  unb  feifyt 
•ie  Slüfftgfeit  bur<$  ein  ©ieb  in  einen  Äübel,  gießt 

36* 
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eine  anbere  J&uantitdt  SBaffer  auf  bie  Spane,  Poe 
fte  abermals  eine  ©tunbe,  feil;t  bie  glufftgfett  ebe 
falls  bureb  baS  ©ieb  ju  ber  erften  unb  fegt  ben 
einem  flcmeit  SE^eil  üon  bem  Sab  aufgelösten  ©iü: 
ftan,  wd&renb  bafielbe  nocf>  beiß  tft,  l;tn$u. 

SBercttung  beS  ©alldpfelbab  eS, 

$?an  foc&t  6  —  8  spfunb  geflogene  ©alldpfel  i 
4  (Simem  SBaffer  fo  lange,    bis  ftd)  bie  ©tuefebc.* 
j\vifd)en  ben  Singern  leiebt  jerbrüefen  lajjen  unb  gte 
bie  2fu§fo$ung  bureb  baS  ©ieb  in  einen  Äubel* 

^Bereitung  ber  (Sifenauflöfung. 

Äuf  25  ?)funb  roftige  ©tuefen  (gtfen  gießt  ma 
16  —  17  Simer  guten  ©fftg  ober  #oljfdure,  m 
jwet  bis  brei  9Ral  fo  fciel  SBafter  üevbunnt,  j;el)t  vodl 
tenb  eines  SSJionatS  jeben  borgen  unb  2Cbenb  eine 
(§imer  baoon  ab  unb  gießt  ifyn  wieber  oben  bavau 
9ladj)  SSerlauf  biefer  3eit  Eann  man  Don  biefer  6 
fenauflöfung ,  bie  man  gercofynlicb  Cnfenfcbrodrj 
ober  ©djroarj tonne  nennt,  ©ebrauef)  machen.  25 
inbeffen  biefe  (Sifenauflofung  burd)  baS  2(Iter  immi 
beffer  wirb,  fo  tbut  man  \voi)l,  wenn  man  fte  eir 
geraume  Seit  tfbrber  bereitet. 

SDZit  mehrerer  #3equemlid)?cit  fann  man  ju  bi< 
fem  33abe,  anfxatt  ber  ©cbwarjtonne,  beren  Ünm\ 
bung  jebod)  ber  beS  fd)n>efelfauren  ©ifenS  ttorjujiebr  1 
ift,  ftd)  beS  boljfauren  (SifenS  bebienen.  3n  jeber 
Salle  muß  man,  fo  üiel  als  möglich,  ben  ©ebrauc 
beS  fd&wefelfauren  (SifenS  (beS  @ifen&itrtolS)  uermei 
ben,  weil  eS  niebt  nur  bie  Stoffe  f)axt  marf)t  un 
uerberbt,  fonbern  audb  bie  fd&roarje  garbe  inS  S3lau 
5iet)t. 

2(ucf)  iji  ju  bemerken,  baß  bie  febwarje  garb 
um  fo  weniger  f$6n  ausfallt,  je  mef)r  man  bie  ©all 
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!>fel  fpart  £)er©umad)  ijl  Fem  jureic^enber  (£rfa& 
rfelben,  no<$  weniger  btc  (Srlenrtnbe  unb  bie  eicf)e- 
!n  ©dgefpdne. 

Sftad)  £)tngler  iß  ba§  efftgfaure  @ifen,  in  wel* 
em  ftd^  ba3  difen  in  einem  fyofyen  ©rabe  ber  SDjnjs 
ition  beftnbet,  eine  fcorjüglid)  gute  SBeifce  für:  ©eibe. 
d  erhalt  biefe  ©igenfc&aft  crjl  mit  ber  Seit,  imb 
6^alb  tl>ut  man  roötyL,  bie  flargeworbene  SJei^e  v>om 
'ojleifen  abjujiel;en  unb  in  mit  bieten  ©trobbef* 
In  gut  jugebetf  ten  Raffern,  in  bie  man  t>on  3eit  ju 
>it  einige  gerottete  dtfenblecbe  feinem  wirft,  im  Äel* 
t  aufjubewabren.  33et  ben  ©enuefer  ©ammtfdr* 
rn,  beren  ©ammt  fid)  burd)  feine  fd)6ne  ©d)wdrje 
.[Sjeicfynet,  gilt  ein  großer  33orvatl;  üon  biefer  (Stfen* 
ifce  als  3tei($tf)um  be3  33etfger§,  unb  e3  i(i  ntcftt 
:ten,  baß  erjl  ber  (Snfel  bie  üom  ©rofjoater  bereit 
,tc  Äöetge  verarbeitet. 

2Bo  man  feinen  SBorratt;  bat,   mug  man  ft<$ 
;iS  efftgfauve  (Sifen  burefy  2Bablt>erwanbtfc&aft  bereit 
a,  weil  eine  frifebe  <5ifcnbei&e  nichts  taugt.  SSlan 
:  jl  20  ^funb  Gnfehmtrtol  in  50  8>funben  SBaffer 
,tf #   fefit  biefer  Äuflofung  20  $fb.  SBleijucfer,  ber 
enfallS  in  50  spfunben  SBaffer  aufgelojt  würbe,  j«i 
;t)rt  bie  3Rifd>ung  einige  ©tunbin  um  unb  bewahrt 
|  auf.   S3raud)t  man  bie  SJliöe  fogfefd),  bann  läßt 
tan  bie  erfovberlid)e  Öuantitdt  24  ©tunben  lang 
■  fen  in  ganj  flachen  @d)üffeln  ftefyen. 

Um  S3aumwolle  unb  deinen  bauerfyaft  uno  tief 
!)warj  ju  färben,  fann  man  audj  folgenbe§  SSerfafy; 
n  anwenben:  9Wan  ffebet  bie  ju  fdvbenbcn  Stoffe 
i  einem  2(bjub  aus  jwei  Stetten  SSBurjcln  von  ber 
eigen  ©eerofe  (Nymphaea  alba)  unb  einem  Sljeil 
ampecfeel)oljabfocbung  eine  balbc  ©tunbe  lang  au, 
immt  fie  auS  bem  SBabe,  fca§  unter  3ufafc  *>on  fr*- 
•ben  Sngrefeicnjen  JU  bemfelbm  ©cbvaud)c  wieber  wr; 
cnbet  werben  fann,  ringt  fte  am  Kingpfafelc  aus?, 
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lüftet  fte  unb  trocfnet  ftc  im  ©c&atten.  hierauf  beti 
man  bie  SBBaare  in  boljfaurem  ober  efftgfaurem  (S 
fen,  siebt  fte  nad)  bem  SrocFnen  bur$  ein  f)eifc 
SBafferbab  unb  trafst  fte  am  gtuffe  gut  auf.  91  u 
wirb  bie  SBaare  in  einem  ßampedjeboljbabe,  be; 
man  im  33erbd(tnif3  jum  ßampedbebolj  ©utmv 
jugefe^t  ^at ,  aufgefärbt,  unb  wenn  fte  fet>r  bejidt 
big  werben  foß ,  fo  bringt  man  fte  nun  nod)  in  ei 
Ärappbab,  bem  ^  ©umad)  jugefegt  worben ,  wdfd 
fte  gut  auf  unb  trocfnet  fte  im  ©d&atten.  SBlo 
nimmt  bie  #älfte  beS  ®ewid)t§  ber  SBaare  Ärap: 
SBenn  man  bie  SSaare  abwecfyfelnb  jweimal  in  bei 
©eerofen*  unb  33lauboljbab  unb  in  ber  (Sifenbeil 
burdbntmmt,  bann  im  ßampecbeboljbab  unb  enbli 
im  Ärappbab  auffärbt,  fo  erhalt  man  ein  tiefe 
bauerfyaftef  ©cfywarj,  baf  nictytf  ju  wünfeben  übr 
ld|t.  SBenn  man  bie,  wie  jum  Sürftfc^rotbfdrbe 
mit  öligen  ©eigen  vorbereiteten  baumwoüenen  ob 
leinenen  Stoffe  benfelben  Operationen  unterwirft,  I 
erhalten  fte  eine  fammtartige  unb  gldnjenbe  tieffct)war( 
garbe* 

SBoblfeiler  iji  folgenbef  SSerfabren :  9J?an  beil  j 
bie  ©toffe  mit  jtarfem  t>ol^fauren  (Sifen,  trocfnet  ft  j 
wdfdj)t  fte  einige  Sage  nad)ber  gut  .auf  unb  färbt  f  j 
mit  |  9)fb.  gezogener  ©eerofenwurjel,  £  $fb.  ©t 
madb  unb  ber  2(bfodE)ung  t>on  \  9>fb.  ßampec&ebol  j 
auf  jebef  $funb  ^Baumwollen  ober  Seinen  gerecfyne  j 
9?ad)  bem  2Cuön>afd)en  jiebt  man  fte  einige  Seit  bun 
ein  S3ab  t>on  fcfywad)  gefduertem  blaufauren  Äali,  ai  i 
S  *Pfb,  SBaare  1  Sott)  blaufauref  Äali  gered&net,  S«ac  : 
geborigem  2(ufwafcfyen  wirb  bie  garbe  üollfomme  I 
fdjjwar*  erfebeinen. 

2Cedbt  ä3laufef)warj  (für  25  $fb.  33aumwo:  ! 
Iengarn  ober3eug)  t>on  großer  Sauer  unb  befonben  I 
©cfyonbeit,  waf  jt'db  fcorjüglicf)  jum  33laufd)warjfdi 
ben  wertjjfcoUer  3euge,  alf  feine  ©Fleier  it.  f.  n  1 
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|jä»^/  ^f)ilt  man  na$  <2<$raber  burd&  fofgenbea 
üerfabren : 

Sie  jur  ©arfletlung  fctefeS  äBlaufcfywarj  notfjige 
:  Setfee  votrt)  folgenbermaafen  bereitet: 
I     SSRan  füllt  ein  &öljerne$  ober  trbene§  ©ef<5fi  mit 
c|[0  berliner  £luart  reinem  Söaffer,  fefet  biefem  binju 
10  SBerl.  £luart   felbflbeveiteteä  efftgfaureS 

(gifen  unb 
5     c        s     efftgfaure  SJjonerbe; 
Ityrt  bte  Slüfjtgfett  gut  um,  bringt  bie  3euge  hinein 
;(mb  lagt  fte  15  —  20  Minuten  barin  bevumarbeiten, 
::ann  werben  fte  gelinbe  au^gewunben  unb  geboJg 
t  etrocfnet.    Sftad)  bem  Srocfnen  bringt  man  fte  in 
:irine3  t)ri$t$  2Baffer,    laßt  fte  eine  balbe  ©tunbe 
>[ing  barin  berumarbeiten  unb  bann  red)t  rein  fpülen. 
1  *   £>aö  ©d&roarjfdrben  gefd)iel)t  in  reinem,  fc&arf* 
-eifern  SBaffer,  bem  man  bie  2(bfo<$)ung  Don  4  —  5 
;>[unb  S3tattbo(j  binjugefefet  bat.   3n  biefer  glüfjtgs 
*it  werben  bie  gebeizten  unb  gereinigten  3cuge  20 
Iii  SO  SJfinuten  (^umgearbeitet,  bann  b^auSgenotru 
ten  unb  gefpult. 

I  ©er  gute  Srfolg  fcon  bem  S3erfabren  jur  25ar* 
?Uung  btefeä  fo  feftönen  33lauf<#roarj  berubt  fyauyts 

«  eblicb  auf  ber  richtigen  3ufammenfefeung  bev  Söetße ; 
enbet  man  tjterju  mebr  efftgfaureS  (Sifen  als  SBaf* 
r  an,  fo  wirb  bie  gavbc  tiefer.  Sic  efftgfaure 
l;onerbe  erjeugt  ben  biaum  ©cfyein  biefer  garbe. 

h  25iefe  Seifee  verliert  nid)t3  üon  ibrer  Äraft,  unb 
an  Fann  baber  fo  lange  barin  beifeen,  aXS  man  noc?) 
>n  berfelbcn  fyat. 


2fm  <2d)luffe  biefeS  'MrtifelS  erlauben  wir  un§ 
)tf)  folgenbe  nachträgliche  S3emerfungen  miluu 
eilen: 
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©a  bte  ©atldpfcl  nur  in  $ölge  be§  tynen  bei 
roobnenben  abjlringirenben  (Stoffeä  mit  ben  (Sifen 
oirpbfalsen  einen  bunfelblauen  91ieberfdf)lag  geben,  f, 
tji  e3  flar,  bafi  ©umacb,  33ablab  unb  anbere  ©refft 
welche  biefe  abftringirenbe  ©ubftanj  ebenfalls  beftgen 
bie  Stelle  ber  ©alldpfel  vertreten  fonnen.  Seboc 
mup  man  febr  rcobl  bte  33erbdltniffe  be6  gelben  un 
rotten  garbejlop  berfelben  ju  bem.2(t>ftringen3,  roel 
d^e^  mit  ben  ßtfenfaljen  33lau  btlDen  foü,  berüeffte^ 
tigen,  unb  biefe  fonnen  febr  üerfebteben  fei;n. 

SBolIe,  welche  moglicbft  fd)6n  feb^arj  gefdrl 
werben  foll,  muß  einen  ©runb  t>on  Snbtgbiau  ei 
galten  unb  bann  bureb  ein  S3ab  t>on  (§ampecf)ebol; 
©umacJ)  unb  fcbwefelfaurem  (Stfenojt^bul  genomme 
werben, 

Sttan  fann  aud)  ©umad)  unb  ©alldpfel  im  S3ei 
l)dltnij$  uon  60  ju  2,4  anwenben  unb  ben  ©uma( 
buref)  eine  Quantität  üon  ©alldpfeln  erfe^en,  weld 
bem  britten  Sbeil  feines  ©ewicfytS  entfpriebt* 

2Cnftatt  be3  fcbwefelfauren  (SifenojrpbulS,  fan 
man  aud)  efftgfaureS  anroenben,  bod)  mug  ber  Qt 
fengebalt  beo  ©aljeS  in  beiben  gdllen  ftd>  gleit 
bleiben. 

2(uf2Bolle  erjeugtman,  naef)  Sb^reul,  ein  gute 
©cfjwarj,  inbem  man  berfelben  einen  inbigblaue 
©runb  gibt  unb  auf  100  Sbeile  ©toff  200  Sbei 
ßampecbebolj,  60  Steile  ©umadE),  2,4  2l;eile  ©a( 
dpfel  unb  20  Steile  fcbwefelfaureS  (Stfen  anrcenfc 
unb  bann  bret  geuer  je  t)on  jroei  ©tunben  gib 
hierauf  grünben  ftd)  folgenbe  33emerfungen:  1)  @i 
©runb  t>on  reinem  33(au  zfi  einem  üioleten  oDer  lupf 
tigen  ttor>u$ieben ;  benn  wenn  man  nad)  bem  ang 
gebenen  S3erfabren  DergleicbSroeife  groet  Sßollenmujt 
färbt,  tvooon  eine>  A  einen  blauen  unb  ein  anben 
B  einen  moletblauen  ©runb  erhielt ,  fo  wirb  B  m 
$u  xbü)l\ä)  erfebeinen,  um  fd)6n  fdEjwarj  ju  fep; 
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;  2)  ößenn  man  A  imb  B  ein  gwetteS  23ab  &on  ßants 
pe^el;olä#  ©umad)  unb  ©aüdpfcln  in  bret  geucrn 
gibt,  fo  wirb  A  etwas  bunfler,  aber  weniger  feurig 
crfd)einen ,  B  wirb  lebhafter  werben  unb  SSiolet  x>m 
lieren.  2)  od)  jeigt  ftd)  fein  25ort()ei( ,  wenn  man 
fetf)3  geuer  gibt  3)  SBSerm  man  ba£  fdjwefelfaure 
(Sifenonjbut  burd)  efftgfaurem  t>on  gleichem  Stftngc* 
Ijalt  erfefet,  fo  wirb  bae>  ©d)warj  auf  rein  blauem 
©runbe  fd)6ner,  als  ba$  auf  üioletbtauem*  4)  £)a£ 
©djivarj,  weld)e£  mit  efftgfaurem  @ifen  auf  Söoüe 

i  erjeugt  wirb,  tote  einen  reinen  blauen  ©runb  fyat,  ijl 
roenigjienS  eben  fo  fd)ön  ,  als  basjenige,  welcf)e$  Die; 
fclbe2Bolle  mit  fcfywefelfaurem  (Sifen  erhalt   5)  ©ibt 

:  man  ber  mit  efftgfaurem  (Sifen  fd&roarj  gefärbten 
SBoüe  ein  jweiteS  £Bab,  fo  wirb  ba3  auf  rein  blauem 
©runbe  bunfler,  al§  bae>  auf  moletblauem,  unb  leg* 
tevc6  ift  nod)  geringer,  alö  baS  auf  bemfelben  ©runbe 

i  mit  fctyroefelfaurem  (Stfen  erzeugte,  6)  (Srfefet  man 
ben  ©umad)  burd)  20  Steile  fd)war$e  ©alldpfel,  fo 
bleiben  ftd)  bie  SRefultate  aiemlid)  gleich,  bod)  i|l  ba£, 

:  mit  efftgfaurem  (Sifen  bargepellte  ©d)war$  rotl;lid)er 
unb  lebhafter,  als  bas?  aus  fdjwefelfaurem  Sifen  er* 
l;altene. 

SD?an  fann  bie  SBotfe  aud)  ofyne  Snbtgogrunb 
fd)6n  fcfywarj  färben,  bod)  ift  bieS  ©cfywarj  nie  fo 
faltbar,  woDon  man  ftd)  burd)  2tu§fegen  ber  Stoffe 
an  ber  2uft  überzeugen  fann,    ©dfywarj  oljne  blauen 
©runb  wirb  nad)  6  Sftonaten  brdunlid)  erfdjeinen, 
wdfyrenb  ba£  anbere  feine  23erdnberung  erlitten  ^afaetl 
wirb.     9?ad)  15  9Jfonaten  ift  ber  Unterliefe  fet>r 
auffaüenb,    SDb  ein  £ud)  mit  Snbigo  lintergefärbt 
fet),  fann  man  beurteilen,    wenn  man  baffclbe  mit 
burd)   ©d)wefelfdure   üerfd)drffem  SBaffer  abfegt 
Sie  ©d)wefelfdure  wirb  XOtf,  nur  ntc^t  ben  Snbigo, 
auflofen* 
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Um  bie  SBotle  of)ne  Snbigogrunb  fcbwarj  ju  fdr* 
ben,  ftebet  man  100  Steile  berfelben  mit  25  Steilen 
2((aun  unb  6,25  Steilen  SBeinjtan  an  unb  erteilt 
\t)t  burd)  2Bau,  9?up  unb  Ärapp  einen  ©runb.  9)fan 
nimmt  ftc  hierauf  burd)  ein  S3ab  t>on  200  Steilen 
ßampedbebolj,  60  Steilen  ©umad)  unb  2,4  Sbeilen 
©alldpfeln.  9iad)bem  man  ftc  bann  au§  bem  SBabe 
genommen,  fegt  man  legerem  etwa  20  £l;eile  febwe* 
felfaureS  (tifenorpbul  ju,  worauf  man  ber  Sßolle  brei 
geuer,  jebeS  üon  jwet  ©tunben,  erteilt. 

hierbei  finb  folgenbe  Beobachtungen  nid)t  auger 
2fe£t  ju  (äffen:  1)  SSenn  man  in  einem  neuen  35abe 
neuerbinqS  jroei  geuer  gibt,  fo  wirb  bie  baburd)  er* 
baltene  garbe  eber  geringer,  a(5  beffer.  2)  ßrfefct 
man  ben  ©umad)  burd)  40  Steile  ©alldpfel,  fo  wirb 
ba3  ©d&warj  fdjoner.  3)  (Srfe^t  man  ba$  fcbwelfel* 
faure  (Sifenomjbul  burd}  effigfaureS  @ifenon;b,  fo 
wirb  ba£  ©d)warj  feboner,  b.  b.  lebhafter,  weniger 
rotb.  4)  @rfe£t  man  ben  ©umad)  burd)  40  2l)eile 
©alldpfel  unb  baS  fd)wefelfaure  (Stfen  bureb  efftgfau* 
reS,  fo  wirb  ba3  ©djwarj  ein  wenig  lebhafter  unb 
feboner,  cä&  ba£  mit  ©alldpfeln  obne  ©umacb  unb 
mit  fcbwefelfaurem  @ifen  erzeugte. 

baS  Material  ber  ©efdfie  I;at  auf  ba§ 
©d)warj  @influ§,  wenigjlenä  wenn  biefe  ©efdße  au3 
Äupfer  ober  3inn  finb  unb  man  nad)  folgenbem 
S3erfabren  arbeitet:  100  Sbeile  SBolIe  werben  mit 
22  feilen  fcbwefelfaurem  @ifen,  8  Steilen  fcbwefcl* 
faurem  Äupfer  unb  8  Steilen  Söeinftein  gebeizt  unb 
bann  in  einem  S3abe  au3  200  Steilen  @amped)ebol$, 
5  Steilen  ©alldpfel  unb  11  Steilen  fcbwefelfaurem 
ßtfen  aufgefärbt»  hierbei  fallt  ba3  ©cbwarj  in  ei* 
nem  jinnernen  Äeffel  etwaS  rotblidjer  auS,  M  in* 
einem  fupfernen.  (Snblicb  erbdlt  bie  burd)  ein  Wa\i 
genommene  SBolIe  nacb  biefem  23erfal)ren  ein  mebr 
rotbeä  unb  weniger  DtoleteS  ©c&noarj,    als  bie  mit 
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Kleie  gereinigte,  wenigffenS  bei  2tnwenbung  eines 
kupfernen  ÄeffelS. 

2)a  t>ie  2uft  bie  33otIenbung  ber  fdjwarjen  garbe 
pwicft,  fo  tragt  e$  febr  *>iel  jur  33olIfommenbeit 
Derselben  bei,  wenn  man  fd)wad)e  unb  mehrmals 
tvicber^olte  S3dber  jur  gdrbung  anwenbet  unt>  bie 
gefärbten  naffen  Stoffe  langfam  trocfnet.  £>enn  ber 
guuerjloff  unb  ber  Äoblenffoff  ber  ßuft  fönnen  als* 
Dann  mebr  auf  bie  gavbe  erjeugenben  ©ubftan^en 
unb  auf  ba3  SBaffcr  wivfen.  darüber  fyat  bie  (Sr* 
fabrung  aufmcrffamer  gdrber  entfcfyieben. 

Sei  ber  S3efc^affent)ett  ber  entftebenben  färben« 
ben  ©ubffanj  aber  muffen  natürlich  bie  gefärbten 
Stoffe  an  ibver  ^altbarfeit  febr  verlieren,  inbem  fie 
ibre  gafern  trennt  unb  fie  raub,  t)art  unb  brüchig 
macbt.  2Cu§  biefem  ©runbe  jiebt  man  ffetS  bie  gar; 
bung  auf  blauen  Snbiggrunb  ber  einfachen  gdvbung 
fcor.  ©er  Snbig  lagt  ben  ©toffen  ibre  natürliche 
2Bcid)f)ett  unb  gibt  i&nen  gegen  bie  bei^enbe  fd&warje 
garbe  eine  ©etfe.  5T?acf)  S5erfuc^en  Derbinbet  fiel)  ba3 
eifenorpb  febr  fefi  mit  bem  Snbig.  ©enn,  wenn 
man  ibn  mit  reinem  SBaffer  unb  $ammerfd)lag  eine 
3eit  lang  fodf)t,  fo  wirb  tljm  t>on  feinem  ©auerffoff 
fo  t>iel  entjogen,  ba£  er  grün  wirb.  25urd)  einen 
blauen  ©runb  au6  (5amped)ebol$  aber  tjt  für  bie 
£altbarfeit  ber  Stoffe  nicfytS  gewonnen,  benn  bie* 
fc8  entbdtt  ebenfalls  ©alldpfelfdure  unb  ©drbejloff, 
bie  bureb  ibre  Sßerbinbung  mit  bem  ©ifenoypb  bie 
fprobe  fcftwarjfdrbenbe  ©ubffanj  üermebren.  Snbef* 
fen  tragt  biefer  ©runb  jur  £>unflung  beö  ©eftwar« 
jen  etwaö  beL 

SBeil  bie  ©cf)wefelfdure  bie  ©toffe  jlarE  angreift, 
fo  tterbient  jwar  bie  ©cfywarjtonne  t>or  bem  feftwe* 
felfauren  (Sifen  ben  Sßor^ug;  jwecfmdßiger  aber 
afö  beibe  iff,  ba$  boljfaure  (Sifen,  bauptfdd)lid)  wegen 
beö  barin  enthaltenen  SDeleS,  welches  bie  ju  fdrbenbc 
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©ubfitanj  gefcfymetbiger  mad)t,  unb  wenn  ffe  auSge* 
tvocfnet  t|f #  gegen  bie  SBtrtung  ber  Suft  fd&ftfct. 

SBenn  bie  fd&warj  gefärbten  Stoffe  julefct  nod) 
ein  SBab  aus  SBau  ot>er  Ärapp  erhalten,  fo  wirb 
baburd)  bie  f&avfytit  unb  ©probigfeit  berfelben  ge* 
minbert,  unb  bie  fcfjwarje  garbe  befommt  tieferen 
Scharten»  Sie  t)on  neuem  mit  SBafjer  in  33erüf)< 
rung  gefegte  S3erbinbung  ber  ©alldpfelfdure  unb  be3 
@erbe|1op  mit  bem  (Sifenonjb  jiefyt  au§  ber  ?uft 
mehreren  ©auerftoff  unb  Äoblenfioff  in  ftd) ,  üerbrei* 
tet  ftd)  in  ber  neuen  fdrbenben  ©ubjianj  unb  Der* 
tilgt  bie  eigene  Sarbe  berfelben.  SSefonbcrS  letd&t 
gefd)iel)t  biefe  SSertilgung  in  ber  votbfärbenben  ©uw 
flanj  be6  ÄrappS  ,  ba  biefe  felbfi  ©dvbefloff  cnU 
tyält,  mit  welchem  ein  £l;eil  beS-  GnfenorpbS,  ber 
no#  nirf)t  ganj  fefl  gebunben  ifl,  fi#  DoUenbö  w 
binbet. 


2?  c  dj  fi  c  $  St  ap  it  th 

SBon  bem  ©rauen. 

Sie  grauen  färben,  t>on  ber  tyelljicn  bis 
ber  bunfeljien,  ftnb  jwar  bloS  Stufen  fcon  ber  fd)war* 
jen,  weil  fte  aber  auf  SBoIle,  ©eibe,  Sein  unb  33aums 
wolle  fiarf  gefugt  werben,  fo  wirb  e3  nid)t  unfd)icf* 
lid)  fepn,  in  einem  befonbern  Äapitel  &on  benfelben 
ju  fyanbeln* 

Sie  Dorne^mjien  @d)attirungen  be3  ©rauen 
ftnb  giljgrau,  2(gat;  ober  Sfaifjgrau,  ^dufegrau, 
Sorngrau,  ©tal)lgrau,  ©d)iefergrau ,  SÄaurengrau, 
©rau  von  XmtenS,  'Ämerifanergrau. 

S5on  allen  grauen  garben  ftnb  ba3  ©d)tefer* 
grau,  ba§  ©tafjlgrau  unb  ba§  SDiaurengrau  bie  ein* 


573 


5igen,  welche  einen  blauen  ©runb  erfordern,  ßtnige 
graue  fiaxbm  entfielen  burch  9Ktfd)ung  be3  eigent- 
lichen ©vauen  mit  einer  anoern  §arbe,  woburd)  ftc 
einen  bläulichen,  einen  grünlichen,  einen  rott)lid)cn 
ober  einen  gelblichen  Schein  erhalten.  Sßir  wollen 
bie  ©arjlcüung  ber  eigentlichen  grauen  garbe  fürj* 
lieh  angeben, 

@  r  fi  e  r  %  r  t  i  1  e  1. 

©rau  auf  Bolle. 

£>a§  gewöhnliche  Verfahren  beftebt  in  folgen; 
bem.  9)Jan  binbet  gefrorene  ©alldpfel  in  einen  ©ac? 
\>o\\  feiner  8einwonb  ein,  focht  fte  in  einer  zureichen* 
ben  Quantität  Sßaffer  unb  brüeft  Den  ©aef  über 
bem  Äeffel  au&.  Sn  biefem  &3abe  focht  man  ben 
3eug  eine  ©tunbe  lang.  £>ann  nimmt  man  ihn 
herauf  fe£t  ju  bem  Sab  ein  wenig  aufgelofieS 
fchwefelfaureS  ober  beffer  b^jfaureo  ©fen  i)uv5u  unb 
bringt  il)n  wieber  hinein,  woburch  er  ein  helles  ©rau 
erhalt.  Verlangt  man  btegarbe  bunfler,  fo  barf  man 
nur  nach  m<t)  nach  me^r  aufgelofies  (Sifenfalj  bem 
S5abe  jufe£en. 

$at  man  nicht  nach  SJhtfter  ju  färben,  fo  fatm 
man  mit  ben  bunfleren  2(b(tufungen  anfangen  unb 
mit  ben  b^ren  aufhören.  35a3  SÜefcntliche  ba* 
bei  tft,  ba£  man  baS  Sab  nicht  fod&enb,  fon* 
bem  mehr  lau,  als  beiß,  anwenbet.  2(ud)  ijf  eins 
leuchtenb,  baf5  baS  ©rau  jlarfer  ober  fchwdcher  aue>* 
fallt,  je  nachbem  man  eine  größere  ober  geringere 
Quantität  ©alldpfel  unb  2luflofung  oon  i@ifenfalj 
anwenbet  unb  ber  ©toff  eine  längere  ober  fürjerc 
Seit  im  S3abe  bleibt. 

Sdllt  ba£  ©rau  ju  bunfel  au§,  fo  Fann  man 
eö  auf  bie  ©tufe  beS  9)?uflerS  baburch  juiücfbrin^ 
gen,  baß  man  ben  ©toff  in  ein  neues  ©alidpfelbab 
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bringt;  welcbeS,  tnbem  e8  einen -S^eil  be§  garbe 
fltoffeS  auflofit,  t>ie  garbe  geller  mafyt  2)ocf)  ifi  ei 
bener,  bog  man  bie  »erlangte  ©tufe  gerabeju  ju  er 
reiben  fuc&t,  als  ba£  man  ein  SRittel  ergreift,  wel 
d)e3  bie  garbe  allemal  etwa§  mager  unb  unb  unan< 
fefonlid)  mad)t. 

SBenn  man  ben  3eugen  einen  jiärferen  obei 
fcbwddberen  blauen  ©runb  gibt  unb  bann  ba3  ge: 
wobnlicbe  SSerfabren  anwenbet,  fo  erbdlt  man  9Äau* 
rengrau,  Sifengrau  unb  Schief  ergrau. 

giljgrau  jetgt  fcfyon  burd?  feinen  tarnen  an, 
baß  man  ju  feiner  ©arjMung  bie  ©alldpfel  unt 
ba3   fc&wefelfaure   (Sifen   fparfam  anwenben  muß 
unb  ben  3eug  nic^t  lange  in  ben  SBdbern  laffen« 
bürfe. 

SDZdufeqrau  ertjdlt  man,  wenn  man  wenig 
©alldpfel  unb  fcftwefelfaureS  (Sifen  anwenbet  unb  bem 
Sßabe  be3  ledern  auf  t  *Pfunb  ju  fdrbenben  ©tofi 
2—3  £luentcf)en  Tllaun  jufefet. 

perlgrau  wirb  ber&orgebrad&t,  wenn  ber  ©tofj 
erft  in  einem  S3abe  au3  ©umaef)  unb  Sampec&ebolj 
unb  bann  in  einer  2lufl6fung  t>on  fcbwefelfaurem  ober 
boljfaurem  (Sifen  bemäntelt  wirb.  SJJan  fd&ließt  bie 
gdrbung  mit  einem  ganj  fd)wacf)en  SBaubabe ,  baä 
mit  ein  wenig  aufgelojtcm  Tllaun  üermifefet  ijf. 

SBill  man  2(gatgrau  ober  9iu£grau  färben, 
fo  fegt  man  ben  ©alldpfeln  ©elbbolj  unb  Sampele* 
bolj  ju.  S3ollfommen  fallt  bie  garbe  au3,  wenn 
man  fte  auf  SSSei^  färbt. 

2)a3@rau  üon  2lmten3  ifi  ein  bldulic&eS 
©rau,  ba3  man  erbdlt,  wenn  man  ben  fd)wad) 
gallirten  ©toff  in  einem  £3ab  au§  6amped&ef)ol$  be* 
banbelt,  ba$  mit  ein  wenig  efftgfaurem  Äupfer  (®rün/ 
fpan)  üermifd£)t  ifi. 

©a§  2lmerifanergrau,  welches  einen  gelb*' 
liefen  ©c^etn  &at,  bringt  mau  babur$  tyerüor,  bap 
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nan  bem  (Stoffe  erjl  ein  S3ab  au§  ©elbbolj,  bernad) 
•in  fcbwacbeS,  mit  ein  wenig  2ttaun  uerfegteS  ©all* 
ipfclbab  gibt  unb  ibn  bann  in  bem  legten  33abe 
>fbanbelt,  nacbbem  man  e3  mit  etwas  in  einer  2luf* 
-  ofung  t>on  ßampecbcbolj  aufgeloßem,  fd)wefelfauren 
Sifen  t>ermifd)t  bat. 

Um  SBeingr au  ju  erhalten,  befolgt  man  ba3 
:  ew6l)nlid)e  33erfabren  unb  färbt  in  einem  fcf)wad£)en 
;3abe  »on  IDrfeille  auS. 

2Ber  bie  gdrberei  oerflebt,  wirb  ftcb  ntc&t  wun* 
ern,  baß  bier  weber  bie  Quantität  be3  SBafferS  unb 
er  Sngrebien^en,  nod)  bie  3eitbauer  einer  jeben  33e* 
anbiung  angegeben  ifi,  weil  er  weiß,  baß  man  eine 
listige  33ejlimmung  biefer  einzelnen  Umjldnbe  nur 
urd)  eine  lange  ßrfabrung  unb  burd)  einen  geübten 
i3litf  ftd)  t>erfd)affen  fann.    £)a3  Vorgetragene  wirb 
'boeb  binreiebenb  fepn,  um  ben  gärber  in  ben  ©tanb 
Kl  fegen,  nicfyt  nur  bie  angegebenen  grauen  Sarben, 
?nbern  aud)  mebrere  anbere,  welche  bie  9)?obe  unb 
m  (Sigenfinn  verlangen,  barjujlellen. 

2Bir  wollen  im  folgenben  jur  mebreren  SSoll* 
i;dnbigfeit  bie  S3erfal)rungeart  angeben,  wie  man  ein 
',6)U§  ©rau  auf  SBollengam  erzeugen  fann,  au6 
|i)eldbem  man  fel;r  balb  erfeben  wirb,  wie  baffelbe  für 
j'tt  ober  bie  anbere  ©djattirung  abjuanbern  ifi.  ©e* 
BM|  man  wolle  20  $ft>.  SBollengarn  färben,  fo  be* 
itet  man  ein  focbenbeS  SBafferbab,   bem  man  bie 
i  bfod)ungen  Don  16  2tb.  SMaubolj,  6  2tl).  geftoße* 
m  unb  gefiebten  ©aüdpfeln  ober  an  bereu  ©teile 
9>fb,  ©umad)  jufegt  unb  alles  4  9J?inuten  foeben 
ißt.   Sn  bieS  Sab  bringt  man  bie  gut  genäßten 
euge,  laßt  fte  \  ©tunbe  foeben,  nimmt  fie  bann 
?rau3,  fegt  bem  33abe  6  2tb.  ßifeiwitriol  ju,  laßt 
a§  ©arn  abermals  einige  Minuten  barin  foeben, 
orauf  man  c§   herausnimmt  unb  im  fließenben 
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SBaffer  fpült;  fe&r  bunfle  Nuancen  erreicht  man  burc 
eine  größere  Quantität  üon  garbematertalien.  ©oll  ba  j 
©rau  inS  9fotl;lic&e  fpielen,  fo  fefet  man  bem  S3at 
einige  Sott)  englifcfceS  ©anbeIl)olj  ju. 

9?a<^  ©Araber  wirb  fyelleS  ©tibergrau  ffi 
25  9>ftinb  ÜReiino  auf  folgenbe  SSBeife  gefärbt: 

2)er  mit  reinem  SBäffer  gefüllte  Äeffel  wirb  bi 
;um  Äodf)en  erbiet  unb  bann  ^injugegeben : 
lj  $funb  2üaun, 

1     —     feingeputoerter  Sßeinftein, 
\\   —     nidjt  raucf)enbe  ©cfywefelfdure 
(fogen.  engl.  SSitriolol), 
etwas  fd)n>efelfaure  Snbigo^uflofung  unb  4— 6  2tl 
mit  SSaffer  angefeuchteter  $Perfto  (Cudbear). 

9Ran  bringt  nun  ben  3eug  in  ben  Äeficl,  ld|| 
benfelben  20  —  30  Minuten  langfam  fod&en,  worail 
man  beurtl)ei(en  fann,  ob  bie  gewünfdt)te  graue  §arl] 
erlangt  worben  ijh 

!3ji  bie  ^arbe  nod)  ju  f)ell,  fo  fefet  man  etwe 
fc&wefelfaure  3nbigos2fufl6fung*)  foinju.  ©oll  bc 
©rau  febr  rot()lid)  ausfallen,  fo  muß  ctwaS  $)erf. 
btujitgefe^t  werben,  worauf  man  bie  Beuge  no 
15  —  20  SRinuten  focfyen  Idpt ,  fie  bann  ^erau 
nimmt  uub  fpult. 


*)  ßnglanb  wenbet  man  ftatt  ber  in  ©eutfdfolai 
üblichen  gereinigten  fdjtrcfclfauren  Snbigo  stfuflöfung  et 
neue,  bei  uns  nod)  ntebt  befannte  3nbtgos2Cuflofung  an,  bc 
unter  bem  tarnen  Extract  of  Indigo  befannt  2Mefe3nbig 
2fufl6fung  iffc  fetjr  rein,  uon  fcfyoner  blauer  garbe  unb  füge 
©efdjmatf  unb  fo  r»erbic!t  als  (gprup*  £>cr  g>retö  ift  fe 
billig,  &u  16  g@r*  breiig.  £our.  ä  spfunb*  ©ie  roirb 
Süfobefarbcn,  SSlau  unb  <Sdd)ftfc^  ©rün  in  ber  Sterin  ofärbe' 
angewenbet,  lann  aber  aueb  jum  gärben  ber  jßaumwülle  n 
S3ortt>eit  angewenbet  werben  unb  ift  Don  Hamburg  leiefet  ' 
bejief)en*  3u  ben  bunfeln  garben,  als  ©rün,  SSraun,  Clim  I 
trenbet  man  in  (Snglanb  bie  gewöhnliche  fc^wefelfaure  Snbtfl 
2Cuflofung  an* 
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©elblid)  graue  unb  grünliche  SJWobe- 
atben  für  25  Dfunb  SRerino  werben  ganj  nad) 
er  oorfyer  gegebenen  SSorfdEjrift  befjanbelt;  auc$  fann 
tan  fte  in  berfelben  glotte  mit  3ufafc  oon 

1  $funb  Waim, 

l    —  Berajhi* 

1    —  ©c&wefelfdure, 
12   —  ©elb&olj 
0  —  30  Minuten  focfyen  laffen.  ©#wefelfaure 
mbigo;2tufl6fimg  fefct  man  alSbann  erjt  ju,  wenn 
ie  garbe  nod^  ju  I;ell  ijt  ober  grünlicher  Der: 
mgt  wirb* 

9?6tf)lid)  graue  SWobefarben  für  25  Dfto 
Merino  fßnnen  in  berfelben  Slotte,  wo  man  gelbüd) 
rau  gefärbt  fjat,  erlangt  werben*    9lacf)bem  man 
er  glotte  einen  3ufa£  oon 
1  9>funb  Warn, 
s    —  SBeinflein, 
1    —  ©d&wefelfdure, 
8  Sotf)  Ärapp 
'egeben  fyat,  bringt  man  ben  3cug  t;inein  unb  laßt 
'jn  20  —  30  Minuten  fod)en. 

Sjf  bie  S^be  nod)  nicf)t  rotfylidi)  genug,  fo  fe£t 
tan  einige  gotl)  ©elbfjolj  unb  Ärapp  tymju» 

©oll  bie  Sarbe  ins  ©raue  fallen ,  folglich  brtwfc 
,er  fe^n,  fo  fefct  man  etwas  fcf)wefelfaure  Snbigo^ 
(uflofung  f)inju  unb  laßt  bie  3euge  noef)  15  9)?tnu- 
en  fod&em 

%tä)t  ©rau  au§  bem  S3lau  ber  SBaib; 
upe  unb  au§  ßod&entlle,  ein fcfyoneg,  für  ©arne 
mb  Z\\6)c  fi$  eignenbeS  ©rau,  wirb  nad)  folgenbem 
Qerfal)ren  bargeftellt  unb  ijt  leidet  in  alle  Nuancen 
iU  bringen. 

£)te  ©arne  ober  3euge  werben,  je  nadE)bem  bie 
ttüance  ifi,  bie  man  im  ©rau  wünfcfyt,  geller  ober 
©cfcauplafc  6,  #b,  4.  flu*.  37 
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tunfler  füpenblau  gefärbt  unb  gut  gefyült,  worair 
man  bie  blau  gefärbten  ©avne  ober  3euge  berfelbet 
83el)anblung  unterwirft,  wie  bei  Sfofa  auS  6o$eniU 
unb  ©almtafgeifl  angejeigt  tjf. 

©ebr  üortl)etil)aft  unb  sweefmdgig  iji  e§#  1 
jur  ©arjiellung  biefeS  ©rauS  einer  garbflotte,  wori 
man  S?ofa  gefärbt  bat,  ju  bebienen ;  benn  man  et 
fpart  babureb  alles  garbematerial,  inbem  fold^e  gloti 
nod)  genug  33eif?e  unb  Pigment  enthalt,  um  b 
blau  gefärbten  ©arne  grau  §u  fdiben. 

(£)urd)  SSevmebrung  bei*  (Jocfyenille  iji  nad)  bi» 
fem  SSerfaljren  ein  belleS,  fel;r  fd)6neS  dd)teS  83toI 
barjujlellen. ) 

2)  unfeig  tau  für  ©arne  unb  Sud)  (ff 
25  9)funb  ©am  ober  3eug)  lagt  fid)  anwerft  baltfo 
nad)  ©Araber  burd)  folgenbeS  S3erfabren  barjMer 

3jt  ber  mit  reinem  SBaffer  gefüllte  Äejjel  i 
Sfodjen,  fo  fe&t  man  bie  2fbfodjung  von  2  $fur 
SSlauboIj  binju- 

Sn  biefe  glüfftgfett  bringt  man  baS  ©am  ob 
ben  Beug  unb  lagt  fold)eS  eine  tyalbe  ©tunbe  b. 
rin  focfyen,  worauf  eS  herausgenommen  unb  t>e 
fül)lt  wirb. 

Sefet  fefet  man  ber  glotte  4  S?otf>  (gifenmtri 
(Äupferroafier)  t)inju,  unb  wenn  biefeS  aufgelöji  i 
wirb  ber  3eug  wieber  in  bie  glotte  gebracht  ui 
o&ne  ju  fod)en  15  —  20  SRinuten  barin  berumgea 
beitet,  bann  herausgenommen  unb  gefpült. 

£>urd)  3ufa|  oon  etwaS  ßifenoitriol  erhalt  m< 
eine  bunflere  Stöance  Pon  ©rau. 

©oll  baS  ©rau  ins  3?6tblid)e  fallen,  fo  wt 
bem  S3laubolj  etwa6  ^erfto  binjugefegt. 

Änmerfung.  Sofe  SBolle  iji  ebenfalls  nc 
ben  angegebenen  SSerfabrungSarten  ju  färben,  n 
mug  man  hierbei  bie  Quantität  beS  garbematertc 
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twa£  wmebren  unb  bie  ju  fdrbenbe  SBoIIe  einem 
twaS  längeren  aber  gelinbem  Äodjen  auefefcen. 


3 w et ter   2£ r 1 1 6 c r* 
©raufärbung   auf  <S  c  f  b  e. 

2)ie  grauen  Serben  auf  ©eibe  verlangen  feine 
SaÜtvung,  bas>  9J?aurengrau  allein  aufgenommen. 

£)ie  33dber  ju  ben  grauen  g^ben  werben  au§ 
v?ifetbo(j,  auf  6amped)ebolj ,  £)rfetlle  unb  fc&roefeU 
aurem  ober  bofjfaurem  Sifen  bereitet    Sie  £luan* 
itdt  ber  Sngrebienjen  iji  nid)t  genau  ju  befiimmen, 
>;onbern  rtebtet  ftcf)  nad)  ber  §arbe,  we(cf)e  man  er* 
galten  wiÜL     ©od  biefe  einen  rotbticfyen  ©cfyein  be* 
j  ommen,  fo  muß  man  mefjr  Srfetlle,  foß  fte  in  ba3 
^rünlic^e  fielen,  mebr  Sifetbolj,  unb  foll  fte  bunfel 
luefaüen,  mebr  Sampecbebolj  anwenben. 

Ueberbaupt  aber  barf  man  baf  @amped£)eboI$ 
unb  baf  fcfywefelfaure  @ifen  nur  fpdrticf)  anwenben, 
oeil  fte  baS  ©rau  febr  in  baS  ©d^warje  treiben; 
Imb  unter  einigen  Umftdnben  ftnb  ber  ©umad)  unb 
hie  ©rlenrinbe  ber  garbe  jutrdg(id)er ,  ald  ba$  ßam* 
toeboij. 

25ie  jur  ©raufdrbung    befiimmte  ©eibe  muß 
-t)on  ber  ©eife,  mit  welcher  fte  abgefod)t  werben  ijl, 
iijoll? ommen  gereinigt  unb  am  9iingpfat)le  gut  auS* 
gerungen  fepn. 

3u  ©taf)lgvau  unb  *u  ©dbiefergrau  be* 
)ient  man  ftd)  blof  be£  ßamped)ebolje3  unb  ber 
Kuflofung  be3  fdjwefelfauren  (SifenS.  35ie  23dber 
surfen  nur  mäßig  b?iß  fetjn,  aber  bie  ©eibe  muß 
aian  fo,  wie  ju  bem  33(auen,  abgefod)t  b^ben,  wenn 
Die  garbe  ®[atlj  bekommen  foll. 
I  3u  SWaurengrau  muß  bie  ©eibe  mit  2ttaun 
angefotten  werben.   SSlan  reinigt  fte  bann  t>on  bem 

37* 
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an*)dngenben  Warn  unb  gibt  tf>r  ein  SB<utbab.  SSenn 
biefeS  beinahe  erföopft  tfl,  gießt  man  einen  Sfjei! 
baoon  weg  unb  erfefct  it?n  burd)  eine  2(uSfod&unc 
ton  <5amped£)el)oIi.  £at  bie  Seibe  ben  garbejloff  bes 
£oljeS  ausgesogen,  fo  fefet  man  ju  biefem  S3abi 
eine  jureidjenbe  Quantität  aufgelofteg  fc^wefel: 
faureS  (Sifen  fyinju  unb  betjanbelt  fie  barin*  ©am 
fpült  man  fie,  ringt  ffe  aus  unb  f)dngt  fie  jun 
Zrocfnen  auf. 

2Bi(I  man  SJiußgrau  färben,  fo  bereitet  mai 
ein  garbebab,  inbem  man  in  Söafjer,  wele&eS  eil 
wenig  ptip  iji,  ÄuSfo^ttttfl  fcon  gifet&olj  gießt,  Dr: 
feille  f}ineinfd)üttet  unb  fefjr  wenig  tfuslodnmg  t>oi 
6amped)ef)ol$  baju  mifd)t.  SDian  befyanbelt  barii 
bie  ©eibe,  unb,  wenn  eS  beinahe  ausgesogen  tjf,  f 
nimmt  man  fie  berauS  unb  fpült  fie.  $ernad)  fefc 
man  ju  bem  S3ab  aufgelöstem  fc&wefelfaureS  @ife 
fynju  unb  befyanbelt  barin  bie  ©etbe  tton  neuen 
2Benn  eS  notfytg  ijl,  fo  t>erjldrft  man  eS  mit  noc 
ctwa§  fcfywefelfaurem  ßifen. 

£)aS  fd&wefelfaure  (Sifen  mad)t  bie  ©eibe  mel: 
als  anbere  (Stoffe  f)art,  man  muß  eS  alfo  fo  fpai 
fam  als  moglid)  anwenben.  SBenbet  man  ftatt  be 
fen  fyoljfaureS  (Sifen  ober  weinjlein  ;  fdjwefelfaun 
(Sifenoypb  an,  fo  ip  bie  £drte  weit  geringer.  £>ab 
aber  muß  man  ben  ©d)aum,  welker  fic$  bur<#  b 
SBdrme  auf  ber  £)berfldd)e  beS  S5abeS  bilbet,  for< 
faltig  abnehmen. 

2öenn  eine  graue  fiaxbe  ju  bunfel  auSgefaUf 
tfi,  fo  fpült  man  bie  ©eibe  flarf  in  fließenbem  2Ba 
fer  unb  Köpft  fie  auS,  ober  bel;anbelt  fie  in  ein 
2fufl6fung  uon  SBeinjlein  unb  bann  in  $eiße 
SBaffer. 

2Bie  man  bei  ber  ©arjfeüung  anberer  Ttxt 
ton  ©rau  ju  fcerfa&ren  fcat,  fann  man  bur$  t 
^rartS  lek^t  lernen. 
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©Araber  färbt  ein  fefcr  lebhaftes  ©rau  m  allen 
Nuancen  nach  folgenbem  Verfahren  auf  ©etbe :  5)?an  fegt 
.Dte  gereinigte  unb  gefpülte  ©eibe  12  ©tunben  lang 
n  ein  reinem  ©efdß  mit  Faltern  Slußwaffer,  bem  man 
\  9)fimb  in  Pipern  SBaffer  aufgelöften  eifenfreten 
ttlaun  jugefefct  bat,  fte  wirb  bann  herausgenommen 
:nb  aufgebrücft ,  aber  nicht  gefpült*  2)ief  i(l  fcaS 
Beiden  ber  ©eibe.  3um  ©raufdrben  füllt  man  ein 
55efdg  mit  reinem  lauwarmen  SBaffer,  bem  man  ganj 
penig  gereinigte  3nbigo;2fuflofung  hinjufefct,  bringt 
n  biefe  glüfftgfeit  bie  gebeizte  ©eibe  unb  bearbeitet 
te  barin  fo  lange,  bif  fte  gleichförmig  bellblau  gefärbt 
ft,  worauf  fte  (^aufgenommen  wirb»  25erfelben 
'Jlöfffgfeit  fefct  man  nun  ganj  wenig  23lauholjbrübe 
)inju,  bringt  bie  ©eibe  wieber  hinein  unb  arbeitet 
ie  fo  lange  barin  herum  bi§  fte  bie  garbe  gleich* 
ormig  angenommen  ^at;  alfbann  wirb  fte  herauf* 
genommen  unb  gefpült. 

Se  nacbbem  man  mehr  ober  weniger  gereinigte 
5nbigo;2fuflofung  unb  33(aubolj  htnjufe&t,  Tonnen 
eic^t  alle  Nuancen  uon  ©rau  bargejteltt  werben, 

dritter  2trttFel. 
@raufdrbun9  auf  Sein  unb  23aumwolIe* 

Sn  neuerer  Bett,  wo  man  t>ielfad)  mit  ©Iücf 
öerfud^t  bat,  bie  metaHifd&en  9tieberfd)ldge  auf  ben 
löerfchiebenen  ©toffen  ju  befefiigen,  tyat  ber  franjoffc 
febe  (Sbemifer  JRobiquet  SBerfudje  gemacht,  burdj  zu 
nen  9fieberfcf)lag  uon  falpeterfaurem  ©Über  ben 
©toffen  eine  l;ellbldulidjgraue  garbe  mitjut&eilcn, 
SMefe  33erfuche  hatten  im  Äleinen  ben  glücflichften 
©rfolg.  ©r  bebiente  fid)  ju  biefem  3wec!  einer  Ttuf- 
löfung  üon  gefchmoljenem  falpeterfauren  ©Uber, 
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welche  er,  je  na*  ber  Nuance,  t>tc  er  ermatten  wollte, 
mit  mehr  ober  weniger  SBaffer  üerbünnte.  SSttit  bie; 
fcr  2Iufl6fung  imprdgntrte  er  bie  Stoffe  moglichjt 
gleichförmig,  ließ  fte  trocfnen  unb  taufte  fie  fobann 
tn  ein  Sblorfalfbab,  worauf  er  fte  fogleid)  bem  2id)t 
auffegte  unt)  fo  bie  garbe  entwickelte»  ©ie  SSerfuc^c 
im  ©rofen  hatten  ebenfalls  ben  gewünfehten  @r; 
folg;  boch  jeigte  eS  ftch  nothig,  baß  bie  ganje  £)ber; 
flache  beS  (Stoffe^  gleichzeitig  bem  Sichte  aufgefegt 
werbe,  inbem  bei  einer  fuccefftoen  Operation  bie  garbe 
fid)  in  oerfebiebenen  2(bfhtfungen  nüancirt.  Cefcteret 
Uebelffanb  bürfte  übrigens  bei  Beugen,  welche  be: 
brueft  werben  follen,  burchauS  nicht  t>om  S3elang 
fe*>n*  UebrigenS  ift  ba§  burd)  biefe  Operation  txtyah 
tene  ©rau  ttorjüglich  acht. 

SMngler  polpted).  Sournal  33b.  40  f>dlt  eS  für 
jweef  mäßiger,  bie  Beuge,  ftatt  fte  mit  falpeterfaureit 
©ilber  ju  trdnfen  unb  bann  burd)  ein  faljfaum 
©alj  baS  ©ilber  bavauf  niederschlagen,  gerabejt 
mit  einer  faljfauren  2tufl6fung  t>on  ©ilber  in  2fm: 
moniaf  ju  trdnfen  unb  am  Sichte  ju  troefnen,  tn= 
bem  man  baburd)  eine  Operation  beim  gdvben  er; 
fparen  würbe»  Eine  #uflofung  tton  faljfaurem  ©• 
ber  in  2lmmoniaf  fdme  übrigens  nicht  hoher  ju  flehen, 
alS  eine  Jluflöfunq  Don  gefchmoljenem  faljfauren 
©ilber,  ba  baS  2(mmoniaf  eine  [ehr  beträchtlich* 
Spenge  £ornftlber  auflofi  unb  man  nid)t  nothig  hotte, 
jur  2Cuflöfung  beS  ©ilberS  (woju  man  mit  Äupfei 
legirteS  nehmen  fonnt?)  chemifch  reine  ©alpeterfdun 
anjuwenben,  ferner  bie  Äoften  beS  2(bbampfenS  unt 
©chmeljenS  erfparen  würbe.  2Beld)e  t>on  beiben  33er= 
fahrungSarten  ben  SSorjug  tterbient,  müßte  jeboc£ 
burch  SSerfud^e  im  ©rofjen  entfd)ieben  werben. 

SRaurengrau,  ©tahlgrau  unb  ©chiefer: 
grau  auf  Sein  unb  33aum  wolle  erforbem,  wie  au! 
SBolie,  einen  jjdrfem  ober  f#wd#em  blauen  ©runb 
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)erna<$  gibt  man  ein  33ab  au$  ©alldpfeln ,  unb 
ann  ein  33ab  mit  aufgelojlem  fd)wefelfauren  Cfifem 

•  ;3eibe  S3dbei*  bereitet  man  nad)  ber  2lbjtufung  bcr 
färbe,  welche  man  erhalten  xoid ,  ftarf  ober  fcbwad). 

I  3«  allen  2Crten  von  ©rau  auf  Sein  unb  Saums 
MU  ifl  ba3  ©alliren  eine  unerläßliche  SSebingung. 
5a  bie  ©alldpfelbdber  nicftt  jfarf  ju  fa;n  brauchen, 
d  fann  man  ftd)  ju  gelleren  ©djatttrungen  foldjer 
ebienen,  bie  man  fd)on  gebraucht  bat. 

SBenn  ba$  gallirte  ©avn  trocfen  geworben  x% 

•  o  bel;anbelt  man  e3  in  einem  Äübel  mit  faltem 
Baffer,  ba3  man  mit  Xusfocftung  von  6amped)e[)ol$ 
:;nb  mit  oufgelojlcm  fd)wefelfauren ,  ober  bejfer  l;olj- 
aurem  ßtfen  oermifd)t  bat. 

SBenbet  man  jtatt  ber  ©alldpfel  grlenrinbe  an, 
o  erhalt  man  ein  fel>r  lebhaftes  ©rau,  welches  in 
m  SWujjgraue  fpielt. 

2Cnjiatt  ber  ©alldpfel  fann  man  ftd)  aud)  be$ 
]5umad)3  bebtenen  j  er  gibt  aber  ber  Savbe  einen 
ud)3rotl)en  Schein.  Siefen  muß  man  baburd)  Oer- 
ilgen,  ba§  man  baS  leinene  ober  baumwollene  ©am 
)ber  ©ewebe  nad)  ber  2Cu&färbung  burd)  SBaffcr  jiefjt, 
wld)e3  mit  Scfywefelfdure  fd)wad)  gefduert  ijfc 

@twae>  mcljx  gcjligfeit  erl)dlt  bie  graue  garbe 
wf  Sein  unb  Skumwolle,  wenn  man  fie  jule^t  mit 
>inem  fd)wad)en  Ärappbabe  bebanbelt. 

2Ba£  bie  ©arjleüung  anberer  2trtrn  von  (Krall 
.auf  Sein  unb,  S3aumwolle  anlangt,  fo  fann  man  von 
Dem  ©cb.aucö  macben,  was  von  ber  ©raufdibung 
auf  SBolle  gelefjnrt  worben  i fir. 

£)ie  oerfd)iebenen  grauen  Scfjattirungcn  laffen 
ftd),  nad)  Smgler,  folioer  barjieltin,  wenn  bie£3aum; 
wollen;  ober  Seinen ftoffe  in  einigen  Sailen  gallitt, 
in  anbem  nid)t  gallirt  mit  einer  fel)r  fd)wad)en  fyolj; 
ober  efftgfauren  (Sifenauflöfung  betanbclt  unb  bann 
gefärbt  werben.    (§6  laßt  fiel)  biefe  9Jlctl)öbe  mit  ber 
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alteren  £anbfdrberei  leidet  t>erbinben,  befonber3  wenn 
man  bie  (Stoffe,  ehe  man  fie  in  bie  (Sifenbeifce  bringt, 
erjl  burdh  eine,  ©attuefdure  entfjaltenbe,  2(bfod)un<) 
§iet)t,  j.  33.  fcon  ©alldpfeln,  Änoppern,  ©umacl), 
6amped)ef}olj  /  ©eerofenwurjeln  xu  bergl, 

©Araber  färbt  ad^t  ©Uber  grau  (für  25$fb 
JBaumwolIengarn  ober  3eug)  auf  folgenbe  Sßeife: 

Sie  jum  Sdrben  bejiimmte  SBaumwoüc  bebar 
weiter  feiner  anbern  §3orarbeit,  als  bie  be§  2Uiefocf)em 
in  reinem  SBafjer,  Sftachbem  bieS  gegeben,  füll 
man  ein  botjerneS  ©efdß  mit  reinem,  febarf  l)anb 
betten  2Ba))er  unb  fegt  bemfelben  16  Sot^  ßated&t 
btnju,  welches  man  sorber  in  ungefähr  4  berline 
jQuart  reinem  SSaffer  eine  ^albe  ©tunbe  l)at  burd) 
foeben  laffen,  Sn  biefe  glüfftgfeit  bringt  man  bi 
©arne  ober  3euge  unb  laßt  fie  eine  I>albe  ©tunb 
lang  barin  (^umarbeiten,  worauf  fie  IjerauSgenom 
men,  gut  abgewunben  unb  auf  folgenbe  2irt  ge 
fd)6nt  werben. 

(£§>  wirb  ein  ©efdß  mit  reinem  falten  2Baf[M 
gefüllt  unb  biefem  4  Sotf)  (Sifenwtriol  b^jwgefeg 
welken  man  t>orl)er  in  l)ei^em  SBaffer  geloft  b*t 
hierin  werben  bie  au§  bem  @ate<$u  gefärbten  ©arr 
ober  Beuge  fo  lange  l)erumgearbeitet ,  bis  bie  gart 
gleichförmig  unb  überhaupt  nach  SBunfd)  auffallt 
fie  werben  bann  herausgenommen;  gefpult  unb  g< 
troefnet 

Verlangt  man  ein  bun!(e§  ©rau,  fo  bavf  ma 
nur  mehr  (Sifenmtriol  hingegen ,  fo  wie  ftd)  übei 
baupt  burd)  uerbdltnifpd£ige  S3ermet)rung  ober  Ste 
minberung  beS  (SifenmtrtolS  alle  Nuancen  t>on  ©ra 
leicht  barjtellen  laffen. 

$la§  ©Araber  ld£t  ftch  burd)  folgenbeS  S3e 
fahren  ein  achtes  unb  befonberS  fdE)6ne§  9i  6  t  blich 
©rau  barjiellen  unb  ftch  aud)  leicht  in  allen  rotl 
lic^eu  SJfobefarben  nüanciren* 
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Sie  ©ante  ober  3euge  werben  na#  bemfelben 
Verfahren  wte  beim  ©ilbergrau  aus  ßated&u  gefärbt, 
.gut  abgewunben  unb  naef)  folgenbem  Verfahren  ges 
"c^ont. 

9Äan  füllt  ein  ©efdß  mit  reinem  falten  SBaffer 
jnb  fegt  biefem  auf  25  9>funb  SBaumwolfengarn  ober 
3eug  hinju 

3  ?ot&  eifenmtviol, 
2  *  2llaun, 
welche  üorfyer  in  beißem  SQaffer  gelojt  worben  fmb, 
3n  biefe  glüfftgfeit  bringt  man  bie  au§  bem  @ated)u 
gefärbten  ©arne  unb  laßt  fte  15  —  20  Minuten 
bann  ^crumarbeiten,  worauf  fte  herausgenommen, 
;gefpült  unb  getvoefnet  werben, 

2)urd)  einen  jldrfern  ßatedjugrunb  unb  burd) 
;S3ermebrung  be§  3(laun  beim  ©ebonen  laffen  ft# 
aud),  wenn  nun  nad)  obiger  Tlxt  oerfdfjrt,  leicht  alle 
i  Nuancen  t>on  rebbraunen  garben^  barjtelfen* 

SBili  man  biefelbe  Quantität  S3aumwoffengam 
ober  3eug  grünlichgrau  färben,  fo  füllt  man, 
nad)bem  bie  ©arne  ober  3euge  nad)  bem  bereite  an* 
i  gegebenen  SBerfatyren  mit  ßatecfyu  oollfommen  fttbers 
;  grau  gefärbt  unb  bann  rein  gefpült  worben  ftnb, 
i  ein  l;6ljerneS  ©efdß  mit  reinem  banbwarmen  2öaf; 
l  fer  unb  fefet  biefem  6  Sotb  in  SBaffer  geloften  Tllaun 
nebjt  etwas  in  SBaffer  au3gefod)tem  ©elbbolj  binju* 
3n  btefe  glüffigfeit  bringt  man  nun  bie  mit 
;  ßatedbu  grau  gegrunbeten  ©arne  ober  3euge  unb 
laßt  fte  eine  halbe  ©tunbe  lang  barin  banbwarm 
^erumarbeiten,  worauf  fte  herausgenommen,  gefpült 
unb  getroefnet  werben. 

35urd)  S3ermebrung  uon  ©elbholj  laßt  ftd)  biefe 
garbe  leidet  nüanciren. 

Tfnmerfung.    £)ie  auS  bem  @ated)u  bärge* 
pellten  grauen  garben  ftnb  fliegt  nur  wegen  ihrer 
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©auer,  fonbern  au*  in  £inftcf)t  be§  babei  ju  befol 
genben  einfachen  83erfal)ren3   unb  weil  fie  ftd)  it  fr 
allen  Nuancen  leicht  bavjWlen  laffen ,  befonberS  31  |i 
empfehlen. 

$ftad)bem  wir  2l(Ie3,  wa3  bie  £ett)orbringun<- 
ber  £auptfarben  ober  einfachen  gar  ben  betrifft,  ab- 
geljanbelt  fjaben,  bleibt  un3  norl)  t>on  ben  jafatti 
mengefefcten  ober  t>on  benjenigen  ja  veben  übrig, 
welche  au3  ber  9J?ifd)ung  ober  SSerbinbung  ber  ein: 
fachen  J}en>orget)en. 


3  weit  er  2Cbfcf)nitt 

33on  ben  ju  fammengefefcten  garben. 

Sie  jitfammengefefetcn  Swben  werben  burd)  bie 
SSerbinbung  ber  einfädln  gavben  fyenwgebracbt,  im 
bem  jwei,  brei  ober  mehrere  mit  einanber  uermifc^t 
werben.  2Bir  wollen  juerji  oon  ben  einfachen  3u* 
fammenfefcungen  tyanbeln. 


(£  *  ft  e  $  St  ap  itth 

23on  ber  SSermifcfyung  beö  S3lauen  unb  be$  S^ot^en* 

Siefe  S3ermifd)ung  gibt  Purpur,  SSiolet  ,  i'üaä 
SPurpurüiolet,  Ämarcmtf),  9)rune  be  Sttonfteur,  Zam 
benbalS,  $?aloe,  ^ftrficbblütbe,  9Mfenfavbe,  SRoiDove 
unb  eine  SJfenae  anberer  färben,  welcbe  oon  bem 
»ergebenen  SSerfyaltniß  ber  Sngrebienjen,  t>on  ben 
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?rfcf)tebenen  tfrten  tton  SBlau  unb  Sfotf),  bie  man 
'?rbinbet,  t>on  bem  S3orberrfd)en  bes  SBlauen  üorbem 

I  iJotfycn,  ober  be3  Stötten  üor  bew  äßlauen,  ober  t>on 
efonbern  Umjtdnben  in  bem  33erfal)ren,  alö  von  ber 

"  Barme  be3  gdrbebabeS,  von  ber  längeren  ober  Pürje- 

*  >n  33ebanbtung  ber  ©toffc  in  bemfelben  unb  t>on 

-  nbern  Umjtdnben  abfangen» 

(§3  würbe  ju  weitläufig  unb  überflüfftg  fepn,  in 
ie  einzelnen  Steife  bes>  SSerfa^renS,  welcfyeS  eine  jebe 
tefev  Sarben  erforbevt,  einzugeben.  2Bir  wollen  un§ 
al)er  begnügen,  ba$  SBefentlicfye  ber  3ufammenfefcung 
er  üorjüglicfyflen  berfclben  anzugeben  unb  baS  SJers 
jt)ren  ju  it)rer  £>arftellung  ber  Einfielt  unb  ber  du 
afyrung  bee>  gärberS  überlaffcn,  ba  man  fid)  ol;nc; 
in  außer  ben  SBerfjldtten  von  bemfelben  feinen  nd>* 
igen  SBegriff  machen  fann. 

@rjier  Ärttfel. 

SDHfdjung  bc§  SStauen  unb  bcS  Stoßen  auf  SQSollc. 

Sie  Sarben,  welche  man  burd)  biefe  9)Ji;d)ung 
l'rfydlt,  ftnb  mefyr  ober  weniger  fd)6n  unb  feft,  je 
haebbem  man  Äüpenblau  ober  fdcbftfd&eo  ©lau,  ober 
:  Samped&e&olj,  mit  ßocfyenille,  oDer  Ärapp  ober  äBra- 
Rlenl;ol3#  angewenbet  fyat. 

§.  1* 

ätttfdfjung  be$  ßupenblauen  mit  bem  S^ot^en  ber  Gocfycnillc, 

.DurdE)  biefe  SD?ifcf)ung  bringt  man  Purpur,  33io; 

let,  Silaö-,  SaubenbalS ,  Italic  unb  ^ftrft*blütl;e 
Ijerüor. 

Purpur. 

Sttan  gibt  bem  ©toffc  einen  hellblauen  ©runb, 
Ijcrnad)  mit  einem  SSierttyeil  2llaun  unb  jwei  günf; 
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feilen  feines  ©ewt$t§  SBeinjlein  einen  Änfub  uni 
bann  ein  garbebab,  weld&eS  man  tfon  jwei  £)rittt&ei 
len  ber  Quantität  tum  ßodbenide  bereitet,  bie  mat 
jur  gdrbung  be3  <5cbartad)§  notf)ig  fcat,  unb  ben 
man  ein  wenig  SBeinjtem  jufefct. 

SS  i  o  i  c  i 

5D?an  färbt  erfl  ben  ©toff  tyimmelbfau  im! 
wenbet  jur  2fu3fdrbung  etwa§  metyr  Güod&enide,  aU 
jum  Purpur  an.  UebrtgenS  serfdfyrt  man  eben  fo: 
u>ie  bei  biefem* 

£)iefe  beiben  garben  werben  gewof>nli<#  nad 
bem  SRotben  be3  <5d)arlac§§  gefärbt,  wobei  bem  ©ab» 
bie  jureicf)enbe  Quantität  t>on  6o<#enille  unb  äßein 
ftein  jugefefct  wirb* 

ixlaS,  SaubenfjalS  unb  9J?alt>e. 
3u  biefen  brei  garben  i|i  nur  ein  blaffer  bla\w 
©runb  erforberlid).  $at  ber  ©toff  biefen  erhalten 
fo  gibt  man  i(;m  ben  2fnfub  mit  bem  jum  33iolei 
gebrausten  33abe,  welches  man  mit  etwas  Tflaur 
unb  SBeinjlein  tterftdrft,  £>ann  färbt  man  tyn  tr 
einem  jtdrferen  ober  föwdd&eren  ßod&enidebab  au§. 

^ftrftd&blut&e. 

SMefc  garbe  ftellt  man  burd)  bajfelbe  83erfaf)ren, 
wie  bie  brei  oorl)ergel;enben  bar,  nur  fefct  man,  um 
ba£  SJotbe  mefyr  ju  beben,  bem  6o<$enilIebabe  etwas 
3innaufl6fung  ju. 

3m  2tflgemeinen  tff  ju  bemerfen,  baß  manbejlc 
mebr  SBetnfletn  jufefeen  muß,  je  weniger  bie  garbe 
bunfel  ausfallen  foll-  Sttan  fann  bie  £luantitd! 
beffelben  um  ein  ©tebent&eil,  um  ein  ©e<J)§tbeÜ,  mv 
ein  günftfyeil,  um  ejn  S3ievtl;ei(  üermeljren,  nad)  bei 
Äbjiufung  ber  garbe,  welcfc  man  erhalten  wiü. 


589 


§•  2. 

SDlifdjung  beö  ©4#|if4Mau  mit  bem  9?ot?>  ber  (So^enWe. 

25ur$  biefe  SÖttfcfyung  fann  man  alle  garben 
>e5  fcorbergefjenben  Paragraphen  unb  nod)  weit  mef)* 
;ere  barjMen,  2Benn  aber  biefeS  83erfaf)ren  au# 
fürjer  unb  fparfamer  ijl,  fo  ftnb  aud)  bie  Sarben  um 
pefto  weniger  bauertjaft,  felbft  wenn  man  bie  SSor* 
iftd)t  gebraust,  bem  ©d#T<#blau  ^otafcf)e  ober 
Soba  jujufeßen. 

Uebrigenö  gibt  man  ben  Studien  einen  2fnfub 
oon  Tttaun  unb  SBeinftein,  ober  üon  3innauflofung, 
in  größeren  ober  fleineren  Quantitäten,  färbt  ii)n  l>er^ 
nad)  mit  ©dd)ftfd)blau  bunfler  ober  bldffer  unb  gibt 
tijm  bann  mit  einer  bem  SSerbdltnig  ber  garbe,  bie 
man  verlangt,  angemeffencn  Quantität  Güodjenille  bic 
dlofyt.  9)?an  barf  hierbei  ben  Snbig  ntd&t  in  ©d)we* 
felfdure  gelojt  anwenben,  fonbern  man  muß  ifm  auS 
,  feiner  tttuflofung  an  Schafwolle  ober  grobe  SBollen* 
gewebe  fallen  unb  üon  biefen  wieber  abjiefjen. 

i  3. 

SEifäung  be§  Äupenfclauen  mit  bem  Ärapprotty* 

©urd)  bie  9Äifd&ung  crl;dlt  man  bie  Äonigö^ 
i  färbe,  bie  §ran  jiöfanerfarbe  unb  baö  2lmas 
rantf), 

3u  ben  bunfeln  färben  fefet  man  bem  Ärapp 
©alldpfel  unb  ju  ben  gellen  S5raftlienf)olj  ju. 

3uweilen  bunEelt  man  and)  bie  Sarben  mit  tu 
nem  (Stfenfalje* 

Seinere  Sarben  erhalt  man,  wenn  man  ben  Ärapp 
mit  etwas  üoc^enille  ober  Äermeö  &ermifd)t. 
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§.  4. 

Sföifcfyung  bcö  ©äd&tffö&lau  mit  bem  ßrapprotfj. 

£)urd)  bie  3Wifd)ung  werben  beinahe  biefelbei 
braunen  garten  erzeugt,  wie  burd)  bte  S)fifdE)ung  bei 
üor^erqrgangenen  5)aragrapben> 

gintge^drber  bereiten  bie  (Stoffe  jum  (Smpfanj 
be3  ©dd)fnd)btan  burd)  einen  2lnfub  von  2(laun  uni 
SBeinftem  tn>r,  anbere  unterlagen  c8.  SBenn  be 
Stoff  ben  blauen  ©runb  erhalten  f)at,  fo  färbt  mar 
ibn  mit  Ärapp,  obne  etwas  binjujufe^en.  i©e 
@d>etn  Dom  ©lauen  unb  Slotben  fallt  t>erfd)tet>er 
au£,  je  nad&bem  man  t)on  biefer  ober  jener  garbi 
mel)r  anwenbet. 

9?ad)  2Mngler§  ©rfa&rung  wirb  biefe  Dperatior 
am  bejlen  üerricfetet,  wenn  man  auf  100  $Pfö.  2öoll< 
20  $fb.  Ärapp,  5  $fb.  TÜaun  unb  eine  2(ufl6func 
von  *  $fb.  Snbig  in  2^  $fb.  fdcbfifd)er  ©cbwefel- 
fdure  anwenbet  unb  mit  ber  gehörigen  Quantität 
SÖaffcr  4  ©tunben  lang  bei  einer  Temperatur  von 
50  ©rab  JReaumur  färbt. 

§.  5- 

SDHfdjtmg  beö  Äüpenblauen  mit  bem  gernambufrotf). 

£)iefe  ÜRifd&ung  gibt  matte  Sarben,  welche  feine 
|)al:bavfeit  baben;  wir  wollen  un§  betyalb  nid)t  mit 
benfelben  aufhalten. 

§.  6. 

fDKfötmg  beö  ©ädjftf^blau  mit  bem  gemambulrot^ 

£>ie  Sarben,  welche  biefe  SÄifcbung  gewahrt, 
!ann  man  nad)  2Bi(lfül)r  mit  einem  mebr  blauen, 
ober  mit  einem  mebr  rotten  ©Cheine  barjtellen.  ©ie 


inb  febr  fcf)6n,  fjaben  aber  feine  gejtigfett,  felbjl  wenn 
nan  t>te  gewöhnlichen  Siethen  babei  anwenbet. 

SBenn  man  anfiatt  beS  SörafüienboljeS  ßampe? 
i^ebolj  gebraust,  fo  bringt  man  SSiolenblau,  ^Pflau* 
nenfarbe  unb  dergleichen  beroor. 

Um  Süiolenblau  ju  erhalten,  gibt  man  bem 
iJud)  auf  120  9)funb  einen  2tnfub  üon  1\  9)funb 
ijllaun  unb  ££  $fb.  äßeinffain  ,  b^nad)  einen  bim; 
■tnelblauen  ©runb  mit  ©dd)ftfcbblau,  unb  bebanbelt 
e3  bann  jwei  ©tunben  in  einem  l)e\$m  33abe,  ba3 
iman  auS  15  bie>  18  *Pfunben  Sampechebolj  unb 
3  9)funben  fd)wefelfaurem  ßifen  ( (Sifenmtriol)  be- 
reitet bat. 

25a3  ©djwarjblau  erbalt  man  auf  fol* 
genbe  SBeife:  9?ad)bem  man  baS  Sud)  mit  2Uaun 
limb  Söeinftein  angefotten  unb  mit  ©dcfyftfcbblau  ben 
blauen  ©runb  gegeben  bat}  bebanbelt  man  es>  jwei 
©tunben  in  einem  SBabe  auS  ©alldpfeln  unb  ßam; 
ipedbebolj,  nimmt  e3  bann  beraub,  fegt  ein  wenig 
fd)wefclfaure3  ober  f^ot^faureö  Gnfen  l;tnju  unb  be; 
arbeitet  e£  barin  fo  lange,  bis  e£  bie  verlangte  ^arbe 
angenommen  \)at.  SMefe  Jarbe  bat  ebenfalls  wenig 
£altbarfeit. 

Um  bie  fiaxbm  au6  33raftlienbolj  unb  au3  Sam- 
pecbebolj  auf  ber  SBolIe  ju  befejligen,  bat  man  eine 
befonbere  33ei£e  erfunben  ,  welche  auf  folgenbe  SBeife 
bereitet  wirb: 

5D?an  bereitet  eine  Smnauflofung  in  ©cbwefel* 
fdure  unb  fegt  faljfaureS  Patron ,  faureS  weinjiein; 
faureS  Äali  (roben  SBeinjiein)  unb  fd)wefelfaureS 
Äupfer  binjiu 

Sie  SBirfungen  biefer  äBeige  erfrdrt  man  alfo: 
25a$  faljf&ure  Patron  wirb  bureb  bie  ©<$wefelfdure 
jerfegt,  unb  bie  frei  geworbene  ©aljfdure  lojf  bann 
baS  3inn  auf.  (Sin  Sbeil  bt&  äinnojrpbeS  wirb  burefc 
bie  SBeinjieinfdure  al§  weinjieinfaureö  3tnnojct>b  au& 
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gefd&teben.  ©aber  rübrt  ber  SBobenfafc,  ben  mar  i 
bemerft.  35er  Zl)t\l  be$  3inno^be§  aber,  welcbe 
m  ber  ©aljfdure  aufgeloft  bleibt,  mäßigt  bie  SBBir.  j 
fung.  £>a$  Äupferojcpb  erzeugt  mit  ber  fdrbenber 
©ubjtanj  be3  SampecfKboljeS  S3(au  unb  ba3  3inn 
ojcpb  mit  berfelben  ©ubjfonj  23iolet,  SDfit  ber  fdr 
benben  ©ubjlanj  be§  gernambufboljeä  würbe  ci 
Stotf)  geben ,  wenn  man  jugleid)  ba§  eine  unb  bai 
anbere  amvenbete. 

Sie  2öoüe  in  Seifen  erforbert  von  biefer  33ei& 
ben  britten  unb  ba£  £ud)  ben  fünften  £l;eiL 

SDJan  verbreitet  bie  S5ei^  in  einem  banbbeißer  j 
SBafferbabe,   bringt  ben  ju  fdrbenben  ©toff  bineir 
unb  bebanbelt  il;n  barin  auf  bie  geborige  SJSetfe  be  I 
bemfelben  ©rabe  ber         jjwei  ©tunben*    £)anr  j 
nimmt  man  ibn  heraus,   lüftet  i(;n  unb  fpült  tyr 
mit  aller  ©orgfalt.  * 

hierauf  bringt  man  ibn  in  ein  SBab  von  bent 
felben  ©rabe  ber         wie  ba§  erjle,  ba3  man  mit] 
einer  jureiebenben  Quantität  von  einer  2Cu§fo$unc  I 
be$  ßampec&e&oljeS  bereitet  fcat.   2ßdf)renb  man  i()ii 
barin  bearbeitet,   verjtdrft  man  allmdblig  bie  $ifce 
bi§  jum  Äecben  unb  unterhalt  fte  eine  S3iertelftunbe, 
£)ann  nimmt  man  if;n  IjerauS,  lüftet  ibn  unb  fpülij 
it)n  fogleicfy  in  fließenbem  SBafier,   um  bie  glecfefl] 
ju  vergüten ,  welche  fonji  bie  Suft  auf  ben  Steilen,  J 
bie  U;rer  2ßirfung  auSgefefet  werben,   hervorbringen  \ 
würbe* 

SBenn  man  auf  3  tyfb.  ungefponnene  SBolle  bi* 
3(u§?ocf)ung  von  einem  ?>funbe  unb  auf  3  9>fb.  &udj 
bie  TfuSfodjung  von  20  ßotben  ßampe^olj  anwen*  i 
bet,  fo  erbalt  man  ein  fcböneS  S3iolet 

SSerfefet  man  bie  2fu§£od[)ung  be§  Gmmped&etyol3 
je§  mit  einer  gewiffen  Quantität  von  ber  2fu§fo$una 
be§  gernambufö,  fo  erbdlt  man  bie  unter  bem  Ato- 
men 9>rune  be  3Ronfieur  befannnte  garbe. 
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SMefe  v£)ol$farben ,  welche  fc&on  bur#  bte  S5e- 
rüfyrung  feer  Cuft  ftd^  üerdnbern,  verlieren  no$  mel)r 
in  ber  SBalfe  burd)  bte  SBirfung  be§  Unna  unb  bet 
(Seife,  liefern  Uebel  begegnet  man  baburdE),  baß 
man  ben  ©toff  burdb  ein  etwas  beißet  SBaffevbab 
jte&t,  tr»elc^e6  man  mit  bem  fecbjigften  Sttyeit  ®d)we* 
'felfdure  gefduert  t)aU  ©aburdf)  wirb  bte  garbe  in 
! t^rer  ©tdrfe  erhalten  unb  befommt  au$  fiebbaftigfeit 
unb  ®(anj. 

ßine  ber  angegebenen  dbnltd&e  unb  in  gewifiem 
33etradE)t  beffere  SBeifee  leftrt  SBttaliä  auf  folgt nbe  weit 
einfachere  Söetfe  bereiten. 

SDfan  (oft  10  Unjen  reines  Sinn  in  einem  ©e* 
mifdE)  t>on  3  ^Pfunben  ©al^fdure  unb  2  $)funben 
concentrirter  ©cf)wefelfdure  auf  unb  fegt  auf  1  *Pfunb 
1  btefer  2(ufl6fitng  10  £luentcf)en  rotten,  in  SCBaffcr 
aufgelösten  SBeinftein  unb  4  2ot()  ebenfalls  in  2Baf* 
fev  aufgelojieS  fd)wefelfaure§  Äupfer  fytnju.  Sie  2öir* 
fungen  btefer  33ei£e  fmb  benen  ber  *>orf)ergef)enben 
igleid)  unb  leidet  ju  erfldren. 

SBenn  man  ju  btefer  33ei£e  ffatt  be3  ro^en 
'SBeinjleinö  gereinigten  SBeinfiein  ober  2Betnjiemra&m 
anwenbet,  fo  fann  man  beffen  etwaS  weniger  neb* 
Otiten.  §3on  bem  fdf)wefelfattren  Äupfer  barf  man 
Nur  eine  ganj  geringe  Quantität  fjinjufegen,  wenn 
man  bie  Streifen  üerbüten  tritt,  welche  bei  bem 
©ebraucfyc  ber  oorfyergebenben  S3et^e  bie  Stoffe  an 
ben  ©teilen,  welche  ber  Cuft  aufgefegt  werben,  in 
bem  gall  erhalten,  wo  man  fte  nid)t  foglei$,  nad&* 
bem  fte  auö  bem  garbebabe  gefommen  ft'nb,  fpülen 
fann. 

©er  Jftatur  ber  meinen  £oljfarben  jufofge  fann 
man  feiner  33eifce  eine  lange  bauernbe  2Bir* 
fung  jur  SBefefligung  berfe(ben  auftreiben.  JDte  fdr* 
benbe  vöubjtanj  ber  #öljer  ijl  mit  feiner  fejlen  ©ub* 
jianj,  fonbevn  nur  mit  einer  fefyr  geringen  iQuantis 
©cfcaitplafc  6.  23b.  4,  *ufi.  38 
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tat  $arj  Derbunben  ,    mit  welker  ffcfe  natäriid)  aud)  ! 
nur  eine  geringe  Quantität  £)n;b  ücvbinben  unb  fie  j 
buref)  biefe  SSeibinbung  befrfttgen  fann.    Sie  iji  folg; 
liefe  foji  gdnjiidb  frei  unb  ben  SBirfungen  ber  ?uft>  ! 
be§  Sid^tS  unb  ber  SBdrme  bloßgejiellt ,  rcoburd)  fie  J 
in  furjer  Seit  beibler^t.    ©elb|l  ber  jldrfjte  Uebcrjug 
t?on  £>ella<f  fann  bie  garbe  bee  gernambufS  gegen 
biefe  SDStifungen  nid)t  fdjüfcen.    @ie  wirb,  fcemSorüJj 
nenfd&einc  auSgefefct,  in  wenig  Sagen  gelb. 

SBeil  man  fanb|  baß  bie  befontern  SBctfcen  bie  l 
Stauer  biefer  färben  nur  auf  eine  furje  3eit  Derldn*  ji 
gern ,  fo  iji  man  ju  bem  gewöhnlichen  einfacheren  I 
unb  wohlfeileren  SSerfabren  jurutfgefebrt.  SWan  gibtijj 
ben  gewol)nlid)en  Tlnfub  mit  2llaun  unb  SBeinftein  | 
unb  färbt  bann  mit  einem  SBabe  au§  6amped)eljol;|f  4 
we(d)e6  man  mit  ein  wenig  in  einem  geringen  Sbeile  j 
ber  iuefod&ung  beö  ^oljeS  aufgelöstem  f<$we[elfauren  i 
Äupfer  wol)l  veimifcbt  bat. 

2fuf  eine  eben  fo  einfache  Sßetfe  credit  man  * 
$rune  be  9J?onfieur  burd)  23ermifd)img  ber  2fu§* 
fodjung  bes  ßamped)el)o(je3  mit  ber  2£iiefod)ung  be$  i 
gernambufS,  bie  man  entireber  mit  einem  Äupferfalj  ; 
ober  mit  3innaufIofung  beifet. 

SDfan  fann  aud)  auS  ^erfto  fet>r  gute*  $ila$  j 
unb  SSiolet  erbalten. 

Um  nad)  @d)raber  auf  10  9>fb.  3eug  ?tfa§  ju  | 
färben,    fülle  man  einen  Äeffel  mit  etwa  400  $Pf&. 
SBaffer  unb  laffe  baffelbe  t)eiß  werben.     Änterbeß  \ 
neunte  man  einen  reinen  Stopf  unb  rubre  baiin  t  9)|D.  ; 
9)erfto  mit  beißen*  SBaffer  an,    wobei  man  jebod) 
immer  nur  febr  wenig  SBaffer  jufegen  unb  mit  ei- 
nem f)6ljevnen  ©tabe  wofyl  umrubren  muß,    ba  fid) 
fonff  ber  ^)erfto  niefct  mit  bem  SBaffer  Dereinigt.  5jl 
baS  ©anjc  ju  einer  fyrupdbnlid&en  Pfaffe  geworben, 
fo  fefee  man  etwa  \  *j)fb.  gute  3>otafc&e  gu,  gieße 
nod)  mef)r  SBaffer  barauf,   unb  wenn  aUeS  wof)l 
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»ufgelofl  tfl,  fuge  man  e$  ju  bem  feigen  SBaffer* 
■wb  im  Äejfel,  bringe  aüeS  btö  jum  lochen  uab 
äffe  bie  3^uge  barin  eine  (jalbc  ©tunbe  fteben,  wdf>; 
enb  man  fte  bejldnbig  über  ben  Raspel  treibt;  bann 
ntfernt  man  baS  geuer  unb  laßt,  wdbrenb  man  bie 
Jeuge  beßdnbig  in  bem  S5ab  umherhaspelt,  baffelbe 

1  tlmdt;ltg  erfalten.  Sann  werben  bie  Seuge  aufge* 
ogen  unb  rein  auSgeffopft. 

Sn  ber  SERerinofdrberei  färbt  ©d&raber  auf  f&D 
enbe  SBeife  ein  SBiolet,  welches  ftch  leicht  in  ade 
Jüancen  bringen  laßt. 

Sil  ber  mit  reinem  Söaffer  gefüllte  Äcffel  am 
tod&en,  fo  fegt  man  t)tnju  \  f>fb.  frpfiallifirten 
Bemftein,  2£  9>fb.  2(laun,  |  $fb.  SBeijenflcte,  laßt 
lle^  einige  Minuten  auffochen,  bringt  bie  3euge  (25 
)fb.  ÜWerino)  hinein  unb  laßt  fte  2  ©tunben  lang» 
im  fochen,  worauf  fte  herausgenommen,  gelüftet, 
n  einen  faubern  £>rt  gelegt  unb  nad)  öerlauf  üon 

2  ©tunben  gefpült  werben. 

SSKan  füllt  nun  ben  Äcffel  mit  reinem  SBaffer; 
enn  eS  fd&arf  hanbbeiß  ijt,  fo  fegt  man  l)inju  3  ?)fb. 
uloeriftrteS  SBlauholj.  Sn  biefe  glüffigfeit  bringt 
tan  bie  nad)  33orfd)rift  gefottenen  unb  gefpülten 
euge  unb  üerjidrft  bie  #Nge,  fo  baß  bie  glotte  in 
ner  falben  ©tunbe  bis  jum  Äodjen  fommt;  al§* 
mn  wirb  ber  3?ug  herausgenommen  unb  gelüftet. 

©erfelben  $lüfftgfctt  fegt  man  nun  ganj  wenig 
wlmiafgeift  l>tn ju  ^  bringt  bie  ßeuge  wieber  hinein 
ib  laßt  fte  bei  gelinber  v£>ige  15  SRtnuten  barin 
rumarbeiten,  worauf  fte  herausgenommen  unb  ge< 
ült  werben. 

£)urd)  mehreren  3ufag  Don  ©almiafgeijl  nimmt 
x§  ÜBiolet  einen  bläulichen  Schein  an* 

Veilchenblau  (pensee)  fann  man  nach  foU 
•nbem  Verfahren  fo  haltbar  färben,  baß  fetbft  ©chwe* 
lfdure  feine  SBirfung  barauf  bat.   Wlan  fülle  einen 

88* 
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Settel  mit  reinem  SBaffer  unb  U¥  bemfefben,  fobalb 
cS  fo*t,  auf  20  $fb.  3eufl  14  3>fb.  Wann,  J  9>fb, 
gepuderten  SBeinftein,  4  Sott)  fc^n>efeIfaureS  Äupfet 
unb  4  Sotb  3innfal,^  roetc^eö  in  6  Sotl)  engiifd&ei 
©cbwefelfäure  aufgeiojt  würbe,  ju.   9)?an  laßt  2(Üee 

4  SRinuten  fodf)en,  bringt  bie  ©Joffe  in  ba3  Sab, 
in  roeld&em  ffc  eine  ©tunbe  fod)en  muffen,  worauj 
man  fie  fyerauSnimmt,  verfüblt  unb  nac^  12  ©tum 
ben  in  fließcnben  Söaffer  fpölt.    9?un  füllt  man  ber  j 
.Steffel  wieber  mit  reinem  SBaffer,  laßt  baffelbe  l;anb 
warm  werben  unb  fefct  il)m  eine  2(bFocf)ung  vor 
1\  spfunb  S3(aul)o(j  ju,  worauf  man  ba3  S3ab  bh 
auf  70°  9J.  ert)i£t,  bie  3euge  ^  ©tunbe  barin  um 
arbeitet,  bann  l;erauSnimmt  unb  fpült.    ©oll  bai 
SSiolet  bunfel  werben,    fo  fefct  man  mef)r  SBlau&ol, 
fyinju,  verlangt  man  fel)r  I)e(le,  bläuliche  ©d)attirun 
gen,  fo  muß  man  bie  SDfenge  be§  3innfalje3  ver 
meieren. 

Sn  ber  9tt  e  r  i  n  0  fdrberei  färbt  ©Araber  3  i  m  m  t 
braun  auf  folgenbe  SQBetfe: 

Slacbbem  ber  Äeffel  mit  reinem  SBaffer  gefuH 
unb  am  Äod)en  ift,  werben  bemfelben  t)injugegebeii 

5  $fb.  gepulvertes  ©elbfjolj,  H*Pfb.  2llaun,  l.^fb 
SBeinftein,  2  9>fb.  ©aban^ol^  (befter  englicfyer  ©anj 
bei),  1  $fb.  Ärapp,  \  ^)fb.  englifdje  ©$wefelfdur 
imb  ein  wenig  fdjwefelfaure  Snbigoauflofung. 

9?ad)bem  2£Ue^  aufgefegt  l)at,  bringt  man  bei 
3eug  l)inein  unb  laßt  ifyn  f  ©tunben  fodjen,  wor 
auf  man  beurteilen  muß,  ob  bie  gewünfcfyte  SJiüanc 
von  SBraun  erlangt  ifh 

©ollte  bie  garbe  nod)  ntcf)t  rotfylicf)  genug  fe^n 
fo  fefet  man  etwas  ©abanl;olj  ober  Ärapp  fjinju 
©erlangt  man  einen  bunflem,  in$  SBronje  faüenber 
©djein ,  fo  fefet  man  etwas  fdjwefelfaure  Snbigoauf 
löfung  tyinju  unb  laßt  ben  3eug  wod&  ein«  83tei 
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relff unbe  Pocken,  worauf  er  herausgenommen  unb  ge; 
pult  wirb. 

Sn  berfelben  §lotte,  worin  ßimmtbraun  gefärbt 
;ff,  fann  man,  mit  bem  nötigen  3ufa§,  längere  Seit, 
ja  SBocben  lang,  alle  9iüanccn  Don  SSronje,  SunfeU 
braun  unb  £>lioen  färben  unb  folglich  bebeutenb  au 
5arbematerial  erfparen. 

Serner  Sun  fei  braun  (für  25  $Pfb.  SRerino). 

Sie  Sarjtellung  biefer  §arbe  fann  in  reinem 
:  Eßaffer  ober  aud)  in  berfelben  glotte,  worin  man 
'3tmmtbraun  gefärbt  bat,  (Statt  fmben. 

Wlan  fegt  ber  glüfftgfeit  (;inju  8  $fb.  ©abati; 
«)0lj ,  2  9>fb.  gepulvertes  ©elbbolj,  1 1  $fb.  2((aun, 
.  [  ?)fb.  SBeinjtctn ,  1  *PfD.  Scfewefelfdure.  hierin 
•aßt  man  bie  Seuge  l|  ©tunben  focfyen,  worauf  man 
mrtyeitt ,  ob  bie  garbe  rotl)  genug  tjl,  fon|?  feßt 
jnan  noef)  etwas?  ©abanljolj  binju  unb  laßt  bie  Beuge 
10$  eine  fyalbe  ©tunbe  fodjen. 

Saß  man  bureb  biefe  SJebanblung  Fein  üolleS 
Dunfeibaun  barftellen  fann,  i|l  wol;l  leicht  cinju* 
fef)en.  Um  biefe  gavbe  ju  erlangen,  muß  ber  x\ad) 
'Borfcbrtft  gefärbte  3eug  in  berfelben  glüffigfeit  mit 
ßwefelfautetSnWgoaupfung  gebunfelt  werben;  wo; 
bei  man  aber  feljr  bebutfam  feyn  unb  niebt  ju  mel 
tauf  einmal  nehmen  muß.  2(lebann  laßt  man  ben 
Seug  15  —  20  SRinuten  fod&en,  worauf  er  l;erau6gc; 
aommen  unb  gefpült  wirb, 

gerner  dd)t  Sun  fei  braun  für  lofe  SSoUc 
;fur  40  9>fb.  SBoüe), 

Sie  SBolle  wirb  in  ber  2Saiofupe  fornblumen* 
blau  gefärbt  unb  \><m\\  gefpült. 

Sjl  ber  mit  reinem  SBafle*  gefüllte  Äeffcl  am 
Stoßen,  fo  fegt  man  bin^u  bie  #bfod)ung  t>on  i^)fb. 
©elbbolj,  5  g>fb.  Waun,  U  $)fb.  SQBeinjicm,  12 Soll; 
cr>prifcfyen  SittvtoU 
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ftachbem  bie§  alles  geb5rig  t>urc$ge?o<$t  f>at# 
bringt  man  t>ie  blaugefdrbte  2Bolle  hinein  unb  laßt 
fte  2  ©tunben  gelinbe  fochen,  bann  wirb  fie  beraub 
genommen  unb'gut  t>erfül)lt,  3n  biefem  3ujfanbe 
bleibt  fte  12  ©tunben  liegen,  alSbann  wirb  fte  ge* 
fpült  unb  fofgenbermaafen  aufgefärbt« 

9ftan  füllt  ben  Äefjel  mit  reinem  SBaffer ,  unb 
wenn  bipfeS  banbbeiß  i|i,  fo  fe^t  man  t)inju  bie  2lb* 
förmig  üon  2  3>fb,  33laubol$,  14  ^>ft>.  3?öti>e  ober 
orbindren  Ärapp,  3  $fb,  ©umach* 

9?ad)bem  bie  angefottene  unb  gefpülte  SBoHe  in 
bie  flotte  gebracht  worben  ijf ,  wirb  fd)nell  jum  Äo* 
eben  evl;i£t  unb  brei  §3ierteljtunben  lang  barin  er* 
halten, 

Sft  bie  garbjlotte  nicht  mehr  ju  t)eiß,  fo  werben 
berfelben  1|  9>fb,  Sifenmtriol,  welker  in  SBaffer  ge* 
Ioji  ijl,  nach  unb  nad)  jugefefet  3um  Schonen  M 
man  nod)  etwas  Urin  binju,  womit  alSbann  bie 
SBoHe,  ohne  ju  fod)en,  einige  ©tunben  in  ber  Slotte 
bleibt,  bann  wirb  fte  fyeraiiSgenommen  unb  gefpült, 
©oll  bie  braune  Swbe  einen  bläulichen  ©d)ein  i)a* 
ben,  fo  ftnbet  bie  2fnwenbung  t>on  ©elbbolj  nid)t 
©tatt, 

gerner  a d^> t  S3raun  (für  25  $funb  ©am, 
Such  ?c,)- 

S|l  ber  mit  reinem  SBaffer  gefüllte  Äeffel  am 
Äocben,  fo  fefct  man  l;inju  bie  Tlbt odjung  t>on2  9)fD, 
SBlaufcolj,  5  9>fb,  englifcben  ©anbei,  2  $fb.  ©u> 
mach,  lagt  altes  eine  23ierteljlunbe  gut  burd)focben 
unb  bringt  bie  3euge  hinein.  S^acfebem  fte  anbert* 
halb  ©tunben  getobt  haben,  werben  fte  berauSge* 
nommen  unb  t>erfül)lt 

3e£t  fefet  man  ber  glotte  binju  2  9>fb.  @ifen* 
fcttriol  (Äupferwaffer),  unb  wenn  biefeS  aufgelojt  \% 
bringt  man  ben  gut  abgefüllten  3eug  wieber  in  bie 
§:otte  unb  laßt  i(m  eine  halbe  ©tunbe  barin  fod^n. 
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©oK  bie  $arbe  noch  bunfler  fet>n  unb  einen 
noch  bläulicheren  ©chein  fyabtn,  fo  fe£t  man  ber 
glotte  noc^  etwaS  Gfifenüitriol  unb  einige  £otb  ©aU 
imiafgeijl  l;inju  unb  arbeitet  bie  3euge  noch  eine  Siter- 
teljlunbe,  ohne  ffc  fochen  ju  lajjen  barin  tywt$t 
worauf  fte  herausgenommen  unb  gut  gefpült  werben. 
Hp^  •  *Ör»?Vc?       '^r'"  rf-ii  iYf  ,»rr :    .  >UM'  -,f. 

3 roet t et  2C r 1 1 P e I. 
öon  ber  SÜttfcfyung  beö  £Kotf)en  nnb  be§  fölaucn  auf  ©dbe. 

Sie  t>orn:hm|le  gavbe,  welche  au£  biefev  Wu 
;ichung  entfttbt,  i|i  baS  SStolet.    2(uf  ©eibe  unter- 
!,rcheibet  man  jroei  gdrbungen  beffelbeu,   bie  achte 
mb  bie  undchte. 


!  ietjhteö  föiolet,  ober  S3tolct  aus  (Sod^mlle  unb  Äupenblau, 
auf  ^cibe. 

SD?an  fodbt  bie  ©eibe  ab,  gibt  ihr  einen  2(nfub 
Ibit  "Wlaun  unb  bann  ein  ßorheniüebab,  eben  fo,  als 
penn  man  fte  farmoifm  färbt,  auegenommen,  bag 
|  'aö  3Ilaunbab  ein  wenig  fchwdcher  fepn  muß  unb 
ij/a$  ßochenillebab  weber  mit  2Bein|Tein  noch  mitäinn« 

uflofung  üerfeßt  fepn  barf. 
I     3u  einem  fcbonen  SSiolet  ift  bie  -Quantität  ber 

Sod&enitle  auf  1  $fb.  ©eibe  4  Sotl).  äßenn  fte  au3 
:  em  Äeffel  fommt,  fpult  man  fte  in  fliejknbem  SgSaf* 
\  er  unb  flopft  fte  ein  paarmal.  £>ann  bringt  man 
•  :e,  nach  SSerbdltniß  ber  verlangten  2(b(lufung  üon 
fctplet,    in  eine  mehr  ober  weniger  jlarfe  ffilaufupe, 

pult  fte  abermals  unb  hangt  fte  jum  SErocfnen  auf. 
gewöhnlich  gibt  man  juleöt  buvcf)  ein  £)rfeiüebab 
m%  garbe  25unfcll)eit  unb  Q&\w&  WQ§  Wi*?  bei  blaf- 
I  n  ©chatttrungen  nicht  unteilaffen  Darf,  weil  fte  fonft 
j  DeSmal  matt  auffallen. 
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§.  2. 

Un&d&teö  fßxoUt  auf  ©rite. 

2)aS  unäfyte  SStotet  auf  ©eibe  fann  auf  jweiet 
Iet  2Beife  gefärbt  werben,  entweber  burd)  baS  SxoÜ 
ber  SDrfetUe  unb  baS  S3lau  ber  Äüpe,  ober  burd)  eir 
SBab  auS  äBraftlien&oIj  unb  eins  mit  Prfeftte. 

@r jle§  Verfahren, 

9?acf)bem  bie  enthalte  ©eibe  fcon  ber  ©eif 
wol)I  gereinigt  worben  tjt,  f  topft  man  fie  auS  unl  i 
befyanbelt  fie  bann  in  einem  mefyr  ober  weniger  jtar 
Jen  SDrfeittebabe  fo  lange,   bis  fie  bunfel  genug  ge 
färbt  ift*   Um  fid)  $u  &erftd)ern,  baß  bie  garbe  ftar 
genug  tji,  fteeft  man  eine  f leine  $Probe  in  bie  Äüpe  I 
SBenn  biefe  na<$  bem  $erauSnei)men  bie  verlangt  i 
©cfyattirung  t>on  SBiolet  befommt,  fo  barf  man  bi 
©träfcne  nur  ausklagen  unb  in  bie  Äüpe  bringen  5 
Se  nad&bem  baS  SSiolet  mefyr  in  baS  Stotfye  ober  itj 
baS  SSlaue  fpielen  foll,  wenbet  man  ein  ßärfereS  §Dr  i 
feillebab  ober  eine  fidrfere  Äupe  an* 

3 weites  §3erfafyren* 

Sttan  befyanbelt  bie  alaunte©eibe  in  einem  S3ab  : 
auS  33rafilienbolj,  unb  nad£)bem  man  fie  gefpült  f)at  I 
in  einem  ÖrfeÜlebabe. 

2)aS  Sila§  ifl  nidE)t§  anbereS,  als  ein  fceHei- 
SSiolet;  man  $at  ba^er  jur  SarjMung  beffelben  ntd&ts- 
weiter  notl)ig,  als  ba£  man  bie  Quantität  ber  Sn 
grebienjen  entroeber  jur  Vorbereitung  ober  jur  gar 
bung  Derminbert  unb  bie  ©etbe  eine  etwas  fürjer  ; 
Seit  in  bem  S3abe  be&anbelt.  Sie  garbe  fptelt  mef) 
tnS  Kotl)e  ober  ins  äölaue,  je  naebbem  man  ein 
tton  ben  beiben  garben  ftävfer  anwenbet. 
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£>te  9ttifd)ung  beS  9iotf?en  unb  be§  83lauen  bknt 
aucfy,  um  auf  ©eibe  Purpur,  SMfenfarbe,  §lad)3grau 
unb  ^ftrju&blütbe  barjufMlen. 

Purpur  erfydlt  man,  wenn  man  bie  ©eibe  er|i 
,mit  @od)eniUe  färbt  unb  bann  ein  fd)wad)eö  33lats 
|barauf  fegt;  woju  ein  falteS,  mit  etwaS  Äüpcnfarbe 
wrmtfd&teS  SBafferbab  erforbert  wirb,  3ur  ©atjieU 
lung  ber  bunfeljlen  «Stufen  fann  man  bie  ©eibe  in 
einer  fcbwadjen  Äüpe  bebanbelm 

©ibt  man  ein  fdbrodd^ereS  @od)enillebab  unb 
»erfahrt  im  Uebrigen  fo,  wie  gefagt  worben  tft,  fo 
erhalt  man  9Jelf  enfarbe,  §lad)§grau  unb  meh- 
rere bergleicfyen  Sarben. 

2lud)  mit  6amped)eboIj  laßt  fiel)  ein  fd&öncS  Si- 
las unb  SStoIet  auf  ©eibe  erzeugen. 

Um  ßitaS  ju  galten  ,  füllt  man  ein  &6ljent*3 
|©efdß  mit  reinem  banbwarmen  SBaffer,  bem  man 
lauf  20  $Pfb.  3eug  ober  ©eibe  4  ßotb  3innfalj,  mU 
d)e3  man  in  4  2otb  engltfcf)er  ©d)wefelfdure  unb 
8  ßotf>  warmen  SBaffer  aufgelojl  bat,  jufcfet  unb 
,bann  bie  gereinigte  unb  gefpülte  ©eibe  |  ©ttmbe 
lang  barin  berumarbeitet,  ©arauf  wirb  fie  fcnttiS* 
genommen  unb  gefpült.  ©a§  ÄuSfdrbcn  q e f cf> t e I> t 
in  einem  fyanbwarmen  Sßafferbabe,  bem  man  nad) 
SBerbdltniß  ber  ju  erjeugenben  garbenabftufungen 
jBIauboljeytraFt  jugefe^t  bat.  Sn  btefem  SBabc  nimmt 
man  bie  gebeizte  unb  gefpülte  ^eibe  £  ©tunbe  lang 
burd)  unb  crofoirt  bie  garbe  in  einem  mit  etwa£  eng* 
lifd)er  ©cfywefelfdure  angefduerten  faltem  SBajjerbabe. 
©arauf  wirb  bie  SSaare  in  fliejjenbem  SBaffer  ge* 
fpült  unb  apretirt. 

Sur  33iolet  nimmt  man  auf  biefelbe  Quantität 
Stoff  unb  bei  bemfelben  SSerfal;ren  8  fiotl)  3innfalj 
unb  mebr  äBlaubolsejrtraft.  ©oll  bie  garbe  mebr 
in$  SSlaue  fallen,  fo  barf  man  bem  3innfalje  nur 
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etwas  in  feigem  Sßaffer  aufgel6j}e$,  föwefelfaure 
Äupfer  jufefeen. 

3ur  £)ar|Mung  eines  83iolet,  Sttaä  unb  an 
berer  babin  gehöriger  Sarben  auf  ©eibe  wirb  üor 
£)ingler  unb  t>.  Äurrer  bie  2inwenbung  beS  italicni» 
fd&en  ©olanumS  empfohlen,  einer  jerquetfcfyten  unt 
befonberS  ^bereiteten  grud&t,  bie  auS  Stalten  in  ben 
£anbel  fonraifc  9)?an  bringt  baS  Solanum  in  ein 
reineS ;  böljerneS  ober  gut  uerjinnteS  ©cfäjj,  gießt 
beißet  SBajfer  t)on  60  ©rab  nad)  9?eaumur  barüber 
unb  rübrt  ben  2(nfa£  gut  um.  tflatfy  einigen  ©tun* 
ben  wirb,  er,  um  ber  Seffern  2£u6jte^ung  beS  garbe* 
jtoffS  willen,  eine  halbe  ©tunbe  lang  umgerührt  unb 
bann  bie  §lüffig!eit  burd)  einen  leinenen  Sief  ober 
burd)  ein  #aarjt?b  in  einen  bol^ernen  Äübel  gefeibt. 
2>n  9?ü(fftanb  brüeft  man  fiarf  mit  ben  #änben 
auS,  um  alle  färbenben  Steile  ju  gewinnen. 

Um  bem  S3abe  bie  geborige  SBärme  ju  geben, 
ohne  eS  in  einem  Äeffel  über  baS  S^uer  gu  fe^en, 
waS  fietS  ju  wrmeiben  ißt,  tfcut  man  in  baS  jum 
girben  befummle  ©efäp  fet>r  heißes  Söaffer  unb  bie 
nötige  SRenge  garbebrübe.  Sie  ©eibe  wirb  nun 
in  ber  glüfftgfeit  eingetaucht  unb  ofterS  barin  um« 
gewenbet.  Um  baS  Sab  warm  ju  erhalten,  fefct 
man  baä  ©efdß  in  einen  großen  Äefiel  Doli  Reißen 
SBafferS.  £)a£  ununterbrochene  Umwenben  ber  ©eibe 
in  bem  gleichmäßig  warmen  SSabe  tjt  ein  £aupter* 
forberniß  jum  Srjtelen  gleichförmiger  färben. 

Um  £od)oiolet  gu  färben,  bebanbelt  man 
bie  ©etDe  6  ©tunben  lang  in  ber  garbebrütje,  nimmt 
bann  baS  boljerne  ober  ©teingutgefdß  aus  bem  Äef* 
fei  t)txau§,  jiebt  Die  ©eibe  noch  einige  SDlal  bin  unO 
ber  unb  wenbet  fte,  bann  wirb  fie  im  gluffe  gut 
auSgefpült,  auSgebrürft  unb  jum  Abtropfen  aufge* 
bangen.   9?un  wirb  ote  ©eibe  burd)  eine  Sßaib-  ober 
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ritte  anbere  Snbtgfüpe  gebogen,  woburch  fie  eine 
cbwalbengrüne  garbe  erhalt,  abermals  im  gfugwaffer 
jewafeben  unb  am  ?)fabl  abgerungen.  ÜJtacb  bem 
i£rocfnen  taucht  man  ©trehn  für  ©trehn  in  ßitro* 
lenfaft,  ber  jeboeb  nid)t  mit  2ßa||er  fcerbünnt  fepn 
)arf,  ringt  fie  auS,  troefnet  fie  unb  gibt  ihnen  am 
Ktngpfahle  ben  @lan$.  Um  ein  sJ)funb  ©eibe,  bie 
)orher  nicht  mit  2((aun  behanbelt  ju  werben  braucht, 
cfcön  unb  bauerhaft  Diolet  ju  färben,  finb  2  $Pfunb 
©olanum  erforberlid).  SMefe  garbe  wiberjlet)t  ben 
Sauren. 

2)a3  jweite  SStoIet  ober  CilaS  erhalt  man  eben 
To  fchon,  wenn  man  ber  ©eibe  in  bem  23abe,  ba3 
)on  bem  ^ocbmolet  übrig  geblieben  tjl,  ben  erjlen 
■Bomb  gibt,  fie  bann  einige  9Ral  mehr,  als  jum 
i£)ocht>iolet ,  in  bie  Äüpe  taucf)t  unb  bann  in  ben 
Sttroncnfaft  bringt  Jpat  mau  fein  fchon  gebrauchtes 
■^arbebab,  fo  rechnet  man  1*  spfunb  ©olanum  auf 
)aS  ^Pfunb  ©eibe.  Sintere  unb  tyllxe  Sarben  fann 
■nan  immer  noch  in  bem  ju  hohen  unb  bunflen 
färben  gebrauchten  ©olanumbabe,  bat  man  noch 
einige  Seit  aufbewahren  fann,  leicht  bat  jlellen. 

gür  baS  britte  33iolet  rechnet  man  18  ?ofb 
Solanum  auf  bat  9)funb  ©eibe;  übrigens  verfahrt 
nan  eben  fo,  lapt  aber  bie  ©eibe  nur  4  ©tunben 
m  33abe  unb  jieht  fie  einige  ÜÄal  mehr  burch  bie 
Küpe,  alS  bie  vorigen  Sarben.  9?ad)  bem  2)urcb* 
lehmen  burch  ßitronenfaft  erfcheint  bie  garbe  fet>r 
*chon  unb  gldnjenb  unb  wiberfteht,  gleich  obigen  gar* 
ben,  ben  ©duren. 

SJfalven;  ober  ^appelblüth *  unb  9?oS* 
irtartnblüthf  arbe  erhalt  man  au6  fchon  gebrauch^ 
ten  33dbern,  bie  man  burch  etwaf  SBaffer  üerbünnt 
unb  burch  ein  wenig  2flaun  öerfegt,  ber  oovher  in 
äßaffer  aufgeloji  wirb;  h^t  man  fein  alteS  ©olanum^ 
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bab,  fo  rennet  man  8  2otb  auf  ba§  $Pfunb  ©etbe; 
9)?an  t>erfd&rt  ganj  wie  bei  ber  vorigen  garbe ,  &te&t 
aber  bie  für  9?o3martnblütl)farbe  beftimmte  ©eib* 
einige  SD?al  mebr  bur#  bie  küpe. 

SBeinfarbtgeS  Sflorborö  ffellt  man  bar, 
trenn  man  bie  ©eibe  juerfl  mit  IDrlean  in  bem  S3er« 
bdltnifje,  wie  ju  $Ponceau,  grunbirt,  fte  bann  au§* 
wdfcbt  unb  in  ein  Sab  bringt,  ba3  auS  2  $funt> 
Solanum  auf  ba3  $funb  ©eiDe  bejlefyt.  ©ie  wirb 
in  biefem  33abe  öfters  gewenbet  unb  bann  6  ©tum 
ben  in  bemfetben  untergetaucht  gelaffen.  9?ad)  biefet 
3eit  wirb  bie  ©eibe  berauSgenommen,  gut  gereinigt, 
auSgebrücft  unb  burcb  ditronenfaft  gebogen,  £)e3 
£)rlean§  wegen  mu§  tiefe  ©eibe  im  ©chatten  ge* 
troefnet  werben,  2(udj  biefe  fel;r  fcfyone  garbe  wiber* 
jiel;t  ben  ©duren. 

3ur  ©pantf  df);  ßanellef  arbe  grunbirt  man 
bie  ©eibe  mit  jDrlean  unb  bebanbelt  ffc  ganj  wie 
3ur  vorigen  garbe,  bod)  reebnet  man  \\  ?>fb.  ©o* 
lanum  auf  baS  ^Pfunb  ©eibe. 

Um  befonberS  fcf)6ne§  retnfarbigeS  Äaftanien* 
braun  barjuftellen ,  gibt  man  ber  ©eibe  einen  £)r* 
leangrunb,  wie  ^um  ^Ponceaufdvben ,  wd[cf)t  fte  im 
glup  unb  bebanbelt  fte  6  ©tunben  in  einem  SBabe 
dtlä  2  spfunb  ©olanum  auf  baS  spfuitb  ©eibe. 
hierauf  wirb  fte,  je  nacfybem  bie  garbe  i)tüzx  ober 
bunfler  auffallen  foü,  mebr  ober  weniger  burd)  bie 
Äupe  gejogen,  gut  gereinigt,  abgerungen,  in  ßitro* 
nenfaft  getauft,  wieber  auSgerungen,  getroefnet  unb 
enblid)  il)r  am  ^)fal;l  ber  ©lanj  gegeben. 

kaffeebraun,  Sonboner  $aud)*  ober 
SO?  o  I;  v  e  n  f  o  p  f  färbe  erbdlt  man  auf  biefelbe  SBeife, 
tnbem  man  ben  Drleangvunb  beller  ober  bunfler 
l)ält,  mebr  ober  weniger  ©olanum  onwenbet  unb  bie 
©eibe  längere  ober  fürjere  Seit  in  ber  Äüpe  bebam 
belt,   3u  kaffeebraun  nimmt  man  1  bte  1  \  Vfunb 
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Solanum,  für  bte  9)foI;renfopffarben  18  ßot^  aufba§ 
$Pfunb  ©eibe. 

Um  ein  ä$te3  33  lau  mit  Solanum  ui  fär* 
ben,  ba3  weber  abfärbt  nocf)  t>erfd&icßt,  nimmt  mau 
l£  9)funb  ©olanum  auf  jebeS  $Pfunt>  ©etfce,  grün* 
birt  bie  ©eit>e  wie  ju  2ila§,  fpült  fie  am  Sluß  unb 
ringt  fie  auS.  hierauf  bringt  man  fte  in  ein  ftarfeä 
2llaunbab,  wie  man  e£  ju  ben  feinen  (Sarmoiftnfar* 
ben  anwenbet,  jieljt  fte  gut  bureft  unb  läßt  fte  6  bis 
8  ©tunben  barin  liegen.  $ftad)  biefer  Seit  nimmt 
,man  fte  fyeruS,  läßt  fte  am  $Pfafyl  abtropfen  unb 
taucht  fte,  oljne  fte  ju  fpülen  f  in  ein  SompojtttonS* 
bah,  bas>  f alt  unb  nad)  ber  bunflern  ober  f;cl(em 
garbe,  bie  man  oerlangt,  mefyr  ober  weniger  ftarf 
fepn  muß* 

©ine  fcelle  SSiolenfarbe  erhält  man  oljne 
2(nwenbung  ber  Äüpe,  wenn  man  bie  ©eibe  fecf)§ 
,  ©tunben  im  ©olanumbabe  befyanbelt,  in  fließenbem 
pfBafiet  moglidbjl  gut  reinigt,  üollfommen  troefnet, 
bttrd}  ben  Sitrnnenfaft  iUit,  am  9>fa&l  auSrmgt 
:unb  troefnet.  SKan  rennet  auf  1  $funb  ©eibe  2 
9)funb  ©olanum. 

©rittet  Ärttfer. 
$Dh'f<$ung  be§  fölauen  unb  SRotym  auf  Baumwolle 
unb  £dn. 

SBenn  man  ba§  S3laue  mit  bem  9?otf)en  auf 
^Baumwolle  unb  Sein  gerabeju  Derbinben  wollte,  fo 
würbe  man  büjtere  unb  unfdfocinbare  Sarben  ofyne 
alle  gejiigfeit  erhalten.  SDfan  iji  bal)er  genötigt, 
um  bie  S3aum wolle  fciolet  ju  färben,  befonbere  £3e* 
l;anblungen  berfelben,  welche  wir  angeben  wollen, 
vorzunehmen. 
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§.  1. 

2CecfcteS  SStoIet,  ßüaö  unb  spaliatat  auf  SSaumroolIe 
unb  Sein* 

2)ie  33aumwolIe,  weldbe  bejfimmt  if?,  dd)t  vi 
Iet  gefärbt  ja  werten,  muß  buvcb  *wei  bis  bv 
£>elbdber,  welche  bei  gärbung  beS  2ürfif<$rotben  ai 
gegeben  worben  ftnb,  vorbereitet  werben.  3wei  ob. 
brei  jtarfe  unb  eine  fd)wad)e  Delbeilje  ftnb  \)h 
langlid). 

9?ad}bem  baS  ©am  begraifjtrt  unb  auf  jeb< 
$funb  mit  2  bis  3  Sott)  ©aUdpfeln  nad&  SBer&dltni 
ber  Starte  ber  verlangten  gavbe,  galltrt  unb  getrod  ! 
net  werben  i|T,  bereitet  man  eine  SSetge,  bie  auf  10 
$Pfb.  ©am  auS 

30  bis  36  Sßfunb  fcftwefelfaurem  @ifen  unb 
6  bis  8  $)funb  fcf)wefelfaurem  Äupfer 
bejieb*. 

9J?an  flogt  beibe  ©al^e  ^u  Pulver,  16 jl  (Te  itj 
ungefähr  100  SJfaaS  ganj  beigem  SBaffer  auf,  gieß! 
baS  Älare  fogleid)  in  ein  ©efdß  unb  bearbeitet  barirj 
baS  ©arn  tbeilweife  fo,  baß  e£  von  ber  Seige  voUtcl 
unb  gleichmäßig  burd)brungen  wirb.   2)aju  wirb  er  I 
forbert,  baß  man  eS  mehrere  9#ale  eintaucht  unt 
jebeS  SKal  auebrücft.   £)aS  legte  2Ral  ringt  man  ee 
mit  ben  #änben  auS,    fpult  eS  jlarf  unb  ringt  ee 
nochmals  au§.     üftun  bat  eS  ein  fd)6ne§  blau!id)eS 
©rau  angenommen  unb  brauet  nid)t  vor  bem  Ärap* 
pen  getrocfnet  %u  werben. 

25aS  Wappen  gefc&iebt  mit  6  bi§  7  S3iertel*; 
pfunb  Ärapp  auf  1  ^funb  ©arn,  unb  mit  ber  an* 
berwdrtS  empfohlenen  Sorgfalt.  Zud)  ifl  eS  ratb- 
fam,  jweimal  ju  Etappen,  um  eine  ganj  gleite  garbe 
ju  erhalten. 
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9?ad)bem  ba§  ©am  bie  Ärappbdber  erhalten 
at,  nimmt  man  eS  au£  bem  Äeffel  tyerauS  unb 
pult  eS,  fobalb  eS  erfaltet  ifi,  forgfdlttq  in  fließen* 
em  Sßaffer.    2)ann  fc^veitet  man  jur  ©djonung. 

©oll  baS  Söiolet  rnebr  in  ba3  33laue  fpielen, 
lp  f<$6nt  man  b(o3  mit  ©eife;  foll  eS  aber  einen 
rdvferen  rotblicfjen  ©cfyein  ermatten,  mit  einer  fct)wa* 
Den  ©obalauge  Don  1  ©rab,  worin  man  ©eife  auf* 
reloft  bat. 

i     UebrigenS  gefcfytebt  bie  ©cbonung  fo,  wie  bie 
5cbönung  beS  2üreifd)rotben.    2Cuf  100  *Pfb.  ©am 
firaucf)t  man  8  bis  10  $fD.  weiße  ©eife,  unb  ba3 
if Nocf>en  unterbdlt  man  fo  lange,    bis  eine  ?>robe, 
f>elcf)e  man  t>on  3*it  JU  3ctt  au£  bem  Äeffel  jietyt, 
tot  auSbrucft  unb  mit  bem  üJJagel  fragt,  bie  uer* 
tngte,    ober  wenn  man  nicbt  nad)  einem  ÜRujier 
t  färben  üerbunben  tjt,    fonji  eine  fd)6ne  garbe 
trjtellt. 

9!fluß  man  aber  bie  $arbe  auf  clnc  bejlimmte 
itpdjattirung  bringen,  fo  t>ergleid)t  man  ba£  getiefte 
gtfufter  mit  ber  von  3eit  ju  3nt  berauSgenommenen 
imrobe  unb  jieüt  nad)  SWaaSgabe  bcrfelben  entweber 
h  ©dbonung  ein  ober  fegt  fte  fort. 
1  £at  man  bie  befHmmte  @d)attirung  erreicht,  fo 
{rot  man  ba£  fieuzx  jurücf  unb  laßt  bas>  ©arn  in 
1  m  Äeffel  erfalten.  Sann  nimmt  man  ee>  berauS, 
|  ult  e3  in  fließenbem  SBaffer  unb  t)dngt  es>  jum 
vocfnen  auf. 

3.  £)ie  burcf)  biefeS  S3erfal)ren  erhaltene  ^arbe  iji 
u  bunflea  SSiolet;  bellere  ©d)attirungen  fann  man 
;Id)t  baburd)  ehalten,  baß  man  bie  ©allirung  unb 
m  SBeifce  fc&wddf)er  einrußtet.  2)ann  muß  auct)  baS 
» "appen  unb  bie  ©cfyonung  einigermaafen  abgean* 
werben,  waS  einem  Harber,  ber  ein  wenig  Sie* 
udf)tung3gei(t  befi^t,  ni<#t  entgegen  fann. 
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Sßenn  man  ju  ber  S3ei£e  6  9>fimb  tffaun  f)n 
jufefet,  fo  befommt  man  ba$  fogenannte  äö  t  f o  f . 
t>  t  o  l  e  t. 

Xudj  ifi  ju  bemerken,  bafä  ba§  SMolet  we 
fcboner  auffallt ,  wenn  man  fmprnifd&en  unb  cppt 
f$en  Ärapp,  ober  wenig jien  ben  prooencer,  elfaff 
ober  tjoüdnbifc^en  mit  einem  t>on  benfelben  aermtfcb 
al§  wenn  man  biefe  allein  anwenbet.  9)?an  fan 
gleite  Steile  berfelben;  ober  jwei  35rttttf)eile  t>o 
ben  evfteven  unb  einen  ©ritttbetl  t>on  ben  lefeterei 
ober  inngefc^rt,  mit  einanber  üermifcf)en. 

jfnftatt  ber  angegebenen  33ei£e  ju  SSiolet  Fan 
man  ein  beißet  ©ab  mit  bol^faurem  @ifen  ober  m 
Sd&warjtonne  Don  4  bi§  6  ©raben  be£  Aräometer; 
worin  efftgfauveS  Äupfer  ober  ©rünfpan  aufgelöst  tj 
anwenben,  woburd)  man  gute  unb  fejle  <öcbatttrur 
gen  Don  SSiolet  erhalt  2)a§  fd)wefelfaurc  (Sife 
aber  becft  bcffer,  tjl  leicht  anjuwenben  unb  überbie 
aud)  roo&lfeil. 

2)aS  dritte  2ila§  wirb  eben  fo,  wie  ba3  äty 
35tolef,  gefärbt. 

6rji  gibt  man  bem  ©arne  jwet  jDelbetfeen.  - 
3u  bellen  Sd^atttrungen  fann  eine  einjige  jur  9tot 
btnretd)en.  —  9J?an  entfettet  e3  bann  forgfdltu 
fpütt  e3  gut  unb  trocfnet  e§.  9Ran  galltrt  e8  nicb 
fonbern  %kf)t  eS  bloS  burd)  bie  jum  SSiolet  angebt 
bene  33ei£e,  welche  man  fo  öerbunnt  bat,  baß  f 
am  Aräometer  nur  2,  b6d)jlen§  4  ©rabe  jetgt,  un 
fpült  e§  bann  fogleid)  mit  möglicher  Sorgfalt,  £>et 
r\aä)  färbt  man  e3  mit  ungefähr  \\  ^)funb  Ärap- 
auf  1  $fb.  ©arn  unb  fcfyont  e8  jweimal  nad)  ein 
anber  bloS  mit  Seife. 

ßpprtfdfoer  ober  fmt>rnifdf)er  Ärapp  tjl  ber  ©df)or 
beit  ber  garbe  febr  jutrdglicfy. 

Um  aä)U$  tyaliatat  ju  erhalten,  gibt  ma 
bem  ©arne  3  ober  4  £)elbei£en,  entfettet  eS,  gallivt  e 
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mit  4  bis  6  iotl)  ©alldpfeln  auf  ein  Dfunb  befiel* 
ben,  unb  gibt  if)m  bann  eine  33ei£e  &on 

25  bis  30  $)fimb  fd&wefelfaurem  Sifen  unb 

10  bis  12  $funb  2Claun 
auf  Rimbert  9)funbe. 

SBfari  löfl  beibe  ©alje,  nadj)bem  man  jTe  ju 
^)utoer  geflogen  bat,  in  ungefdbr  100  9)?aa§  ganj 
beißem  SGBaffer  auf,  gießt  bie  (laxe  glüfftgfeit  in  ei* 
nen  Äübel,  bearbeitet  barin  ba§  ©am  unb  fpült  eS 
bann»  2)a$  Ärappen  gefcfyiebt  mit  2  ^Pfunb  Ärapp 
auf  1  ^)funb  ©am,  unb  bie  Schonung  mit  8  bis 
10  $Pfunb  weißet-  ©eife,  bie  in  einer  fd)wacf)en  ©o* 
Dalauge  aufgelojt  worben  tji. 

SÖßenn  man  ba3  ä3erbdltniß  ber  beiben  ©alje, 
au3  welken  bic  SBeifce  begebt,  oerdnbert,  fo  erhalt 
man  ba3  9)aliaFat  üon  üerfebiebenem,  mef)r  ober  we* 
,iiger  rotfyem,  ober  mel;r  ober  weniger  braunem 
Schein. 

£>a§  Stnglerfd&e  SSerfa&ren ,  um  baumwollene 
ober  leinene  ©efpinnfte  in  allen  ©cfyattirungen  dcf)t 
Holet  unb  lila  ju  färben,  ift  folgenbeS,  Sie  S3aum* 
.volle  wirb  juerjl  4  —  5  ©tunben  in  einer  Sauge 
)on  einem  ©rab,  au3  600  *Pfunb  SBaffer  unb  6 
■Pfunb  tyotaföe  auf  100  $>funb  ©arn  gehörig  ge* 
;o$t.  2Benn  baS  ©am  üon  felbft  unterjtnft,  wäfc&t 
nan  e3  in  fließenbem  SBaffer  unb  froefnet  e$  an 
>er  ?uft  unb  in  ber  warmen  Srocfenftube.  Seinen* 
jarn  muß  etwas  mebr  al8  J>atbix>etp  gebleicht  fct>u 
4nb  barf  fein  gelbeS  2(nfel)en  baben.  9?un  fommt 
>a§  ©arn  in  8  bis  10  6ltg*alfalifc&e  ©eifern;  bie 
irfte  unb  jroeite  werben  jebe  üon  £  spfimb  £)el  auf 
)a8  $funb  ©arn  in  einer  $ötafd)enlauge  üon  2  bte 
5  ©raben  gegeben,  auf  25°  dt.  erljifet  unb  in  biefer 
Temperatur  erbalten.  sJiad)  ber  erjlen  S3et£e  fommen 
)ie  ©arne  auf  einen  in  einen  Raufen,  wo  jTe 
nit  einer  wollenen  ©eefe  bebest,  48  ©tunben  lie* 
©djauplafc  6,  S3b.  4.  tfuf*.  89 
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gen,  bann  werben  fie  auf  ©fangen  lufttroefen  g< 
ma$t  unb  entließ  in  ber  Srocfenftube  bei  einer  afl 
mdlig  bis  auf  48°  9?.  jteigenben  SBdrme  gerojtel 
Üftad)  ber  jweiten  SSet^e  werben  fie  fogleid)  an  bc 
£uft  getrotfnet  unb  bann  gerojiet.  35ie  brüte  bi 
ad)te  SSet^e  befielt  bloS  auS  ber  tfom  2tuöroetc^e 
ber  SBet^en  erhaltenen  glüffigfeit  ober  auS  ber  übrt 
gebliebenen  33ei£e  beS  SntotungsbabeS  mit  einem  ge 
ringen  ßufafc:  fyat  man  feine  alte  33eifce,  fo  bereite 
man  frifdje,  auS  h  $funb  Del  auf  baS  $funb  bäum 
wollen  ©am  gerechnet,  Sftad)  jeber  S3eifee  wirb  ba 
©am  in  ber  ßuft  unb  in  ber  Srotfenjfube  getroefnet 
25aS  Entfetten  wirb  am  bejlen  in  einem  langtet 
f)6l$emen  ©efdße  mit  einer  ^weigrabigen  £auge  au: 
2  Sbeilen  reiner  9)otafd)e  auf  98  Steile  SBaffer  be 
25°  9?«  vorgenommen ;  nad)  36 — 48  ©tunben  bring 
man  etwas  jweigvabige  tauge  in  ben  S3ei^fubel 
arbeitet  jwei  ©ebinbe  auf  einmal  buref),  winbet  ff 
auf  bem  ©toefe  auS  unb  fd)weift  fie  fo  lange  it 
flteßenbem  SBaffer,  bis  fein  Sett  metyr  abfallt  3n 
SÖBinter  fcfjroetft  man  fie  erft  in  warmem  SBaffer 
SDtc  auSgewunbene  gtöfftgfeit  bebt  man  ju  ben  SSei 
£en  auf.  2Benn  bie  auSgewafdt)enen  ©arne  beiit 
Söinben  baS  SBaffer  ganj  flar  fcon  fid)  geben,  wer 
ben  fie  lufttroefen  gemalt  unb  in  ber  Srocfenjhtbi 
leicht  geroftet, 

Sie  33ei£e  ju  Stonfetoiolet  befielt  auf  100  $fD 
©am  auS  7  $>fb.  ßifenmtriol ,  1]  $funb  Äupferw 
triol  in  100  $ft>.  SSSaffer  geloft  unb  auS  2\  $funt 
concentrirter  ©djwefelfdure.  Sn  bie  33eifcfd)ale  giepl 
man  bie  #dlfte  ber  nötigen  S3etge  reines  SGBaffer/ 
fefet  bann  bie  33eifce  ju  unb  arbeitet  jwei  ©ebinbe 
gut  burd),  bann  gießt  man  genau  fo  viel  S5ei|e  ju,' 
als  bie  gluffigfeit  abgenommen  t)at,  unb  ttollenbet  bic 
Arbeit,  £>ie  ©arne  werben  unter  fleißigem  Äe&ren, 


611 


2Benben  unb  ©Rütteln  auf  Stangen  an  ber  ßuft 
getrocfnet  unb  gut  au£gewaf$en, 

3u  ber  S3eifce  für  23eil#enfarbe  16(1  man  in  100 
:$funben  SBaffer  3  9)funb  @tfent>itrtol  Ealt  auf  unb 
ifefct  1  9)funb  concentrirte  ©c^roefelfdure  ju;  für  bell* 
üiolet  24  8otf)  Grifenmtriol  unb  8  8ot^  ©c&wefel* 
ifdure.  2)urcf)  mefyr  ober  weniger  SSSaffer  laffen  ft$ 
alle  ©cbatttrungen  barffellen, 

2tnfa£  für  bie  ßtlaSbeifce:  12  $funb  tflaun  in 
25  9>fb.  warmem  SBaffer  geloft,  10  9)fb.  S3lei$ucTer 
iäugefefct,  umgerührt  unb  nad)  bem  ©rfalten  mtt  50 
liPfunb  efftgfaurem  (Sifen  &evmifd)t;  alleö  gut  umjje* 
Utfort  unb  jum  ZbMxen  bingejtellt.  3ur  SSct^c 
nimmt  man  100  $funb  SBaffer,  5  9)fb.  guten  @fftg 
,anb  4  $fb.  Don  bem  flaren  2tnfafc:  mef)r  ober  we* 
liger  t>on  biefem  2fnfa&,  fo  wie  ein  3ufafc  fcon  2Uaun 
)ber  efftgfaurer  £l;onerbe  erjeugt  alle  ©c^atttrungm 
,)on  2ila8. 

2)te  S3eifee  für  Ätrfd&braun  befielt  auß  8  Dfb. 
HlaSanfafc  unb  4  ^Pfunb  efftgfaurer  Sljonerbe  auf 
,00  *Pfunb  SBaffer;  ju  ^>firfffdbblütt>  au$  8  ^3funb 
Knfafc  unb  1£  ^>fb.  efftgfaurer  Sljonerbe  auf  100 
Pfb.  SBaffer, 

2Me  mit  ben  bret  legten  SSeifcen  bebanbelten 
Same  werben  &or  bem  2(us>wafd)en  gut  lufttrodPert 
iemad)t,  bann  gebinbweife  in  Reißern  SBaffer,  bem 
mf  jebe§  $funb  ©am  2  Sotb  gut  mit  SBaffer  an* 
jerü^rte  Äreibe  jugefefct  worben,  abgefc^wetft  unb  im 
jluffe  gut  au3gewafd)en. 

©efärbt  werben  bte  ©arne  eben  fo,  wie  man 
Kbrianopelrotb  färbt;  auf  1  $funb  ©avn  nimmt 
nan  in  ber  Siegel  1  9>funb  guten  bolldnbifcf)en  Ärapp 
mb  auf  ba£  $funb  Ärapp  2  £otf>  fein  gejfoßene, 
nit  etwaö  SBaffer  angerührte  Äreibc,  bte  gut  jer* 
^etlt  werben  muß :  auperbem  fefct  man  bem  fBabe 

89  * 
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etwa§  SJinb?*  ober  ©cßafblut  $u.  bem  gar 

ben  werben  bie  ©arne  au?gewafd)en ,  jtarf  geroun- 
ben  unb  auf  folgenbe  %xt  gefront.  Sur  crjlen  ©d)6; 
nung  rennet  man  auf  ■  100  spfimb  ©arn  8  spfunt 
S)etfetfe  unb  5  9>fb.  9>otafd&c ,  jur  jweiten  8  spfimt 
SDelfeife  unb  4  $))fb.  freie  ^otafd&e.  Sag  Äoc^en  ge. 
fdbiet;t  bei  mäßigem  §euer  8  bis  10  ©tunben  law 
in  bem  SBelebungSfeffef.  Um  ben  ©amen  ben  l;6^ 
fien  ©lanj  ju  geben,  ;focf)t  man  fte  noef)  einmal  4 
bi§  5  ©tunben  mit  6  $fb.  ©eife  unb  6  btö  8  Sott 
in  Sßaffer  gelojtem,  na$  unb  nad)  jusufefeenber 
Sinnfalj.  9iodb  fd)6ner  werben  ftc ,  wenn  man  fti 
nad^  bem  2Cu§n?afc&en  unb  Sufttrocfnen  buref)  ein« 
flare  Gblotfalflöfitnjj  fdjjroeift. 

©cfyone  unb  jiemlicfje  bauerbafte  ©djattirunger 
ton  SSiolet,  Cilaö  unb  Sßaliafat  Xaffen  fid&  nad)  Sing 
ler  unb  t>.  Äurrer  auf  ^Baumwolle  bavjletfen,  wem 
man  bie  mit  ein  *Paar  olig-alfalifd^en  SBdbern  üorbe. 
retteten  ©arne  entweber  gallirt  ober  nicf)t  gaüirt 
mit  fefyr  üerbunnter  effigfaurer  ober  fd^wefelfaurei 
SSbonerbe  bei^t  unb  in  einem  ßamped&eboljbab  färbt 
Um  bie  garbe  ju  rotten,  fefct  man  bem  gdrbebat 
eine  angemeffene  Quantität  S3vafi[ienl)o(^2(bfoc&unö 
ju.  SDurcfc  jldrfere  ober  fcf)wdd)ere  SbonerbebcifcJ 
unb  bur<$  t>evfd)iebene  SSei'bdltnijJe  t>on  S3laul;olj-. 
unb  JRotbboljabfod&ung  laffen  ftd>  vielfältige  ©cfyat 
tirungen  von  SSiolet  unb  SilaS  bavjiellen;  bie  üio 
leten  erbdlt  man  in  bem  6ampecbef)oljbabe,  $u 
ben  SilaSfc&atttumgen  fcfct  man  SJrafilien&oljab* 
fod&ung  ju. 

SBenn  ba§  geölte  unb  gallirte  ©arn  in  einer 
mit  SBafier  tterl;dltni{$mdfng  tterbünnten  3innfaljauf* 
lofung  gebeizt  unb  auf  bie  ooi(W)enbe  2fvt  gefärbt 
wirb,  fo  evbdlt  man  ebenfalls  eine  SRenge  fc^6nev 
unb  jiemlid)  bauerl;after  garben.    Sie  3innfolution 
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bereitet  man  auf  folgenbe  SBeife :  1  9)fb.  Salpeter* 
fdure  fcon  36  ©rat)  wirb  mit  1  $funb  Stegen  s  ober 
glußwaffer  oerbünnt  unb  2  spfunb  3innfatj  barin 
aufgelofh  ©iefe  2fuflofung  oermtftyt  man  oor  bem 
©ebraucl)  mit  6—12  Steilen  SBaffer,  je  nad)bem 
man  ein  tyellereS  ober  bunflereä  33iolet  ober  Silas 
,  barjMen  will.  (Sine  nocf)  beffere  33ei£e  gibt  ba§ 
St}lorjinn  unb  ba$  ©inglerfd&e  Safelbrutffalj. 

SBirb  bie  geölte  unb  gallirte  SJaumwolle  in  eis 
ner  3nfammenfe£ung  Don  efftg-  ober  boljfaurer 
fcnauflofung  unb  efftgfauver  Sfyonerbe  mit  mttyt 
ober  weniger  SSSaffer  aerbunnt  gebeizt  unb  auf  bie 
angegebene  SBeife  gefärbt,  fo  entpeben  fcfyöne  ©d)at* 
tirungen  oon  $Paltafat. 

i  S3et  biefen  brei  SEfMtjoben  muffen  bie  ©arne 
nacf)  bem  S3ei^en  einige  ©tunben  lang  an  einem  füb* 
|len  £)rt  f eft  auf  einanber  gekauft  unb  befd)wert 
unb  oor  bem  Sutritt  ber  ßufr  bewahrt  werben,  bann 
wdfd)t  man  fte  am  au3  unb  färbt  fte.  Um 
ben  jgarbcn  mefyr  ©lanj  unb  SBeic&ljett  ju  geben, 
i?ann  man  fte  nod)  burd)  ein  fel;r  fcfywad)e3,  nur 
lauwarmes  ©eifenbab  jtel;en,  gut  au3wafd)en  unb  im 
©chatten  troefnen. 

Um  S3aumwolIe  ofyne  Vorbereitung  f$6n  unb 
luftbejldnbig  SSioIet  unb  Silas  ju  färben,  bebient 
man  fiefc  folgenber  SBcifee:  man  lefi  2  $Pfunb  frtfeft 
bereitetet  Sinnfatj ,  1  spfunb  frpfiaüiftrteS  fatyetcr* 
faureS  3Bi§mut&  unb  \  $)funb  reine  SBeinjleinfdure 
in  2  9)funb  Söaffer  auf,  unb  üerbünnt  10  bis  12 
?ott}  Don  biefem  2lnfafe  mit  6  $)funb  SBafier.  ©ol- 
len bie  garbeti  fatt  werben,  fo  nimmt  man  üon  bem 
2Cnfafc  mel)r,  beißt  bie  oovfyer  rein  gebleichte  Ä3aum* 
wolle  in  biefer  2Iuflöfung  gut  bureft ,  ringt  fte  am 
Stingpfaljl  au$,  färbt  fte  im  Samped&ebabe ,  laßt  fte 
24  ©tunben  lang  aufgekauft  liegen  unb  wdfcfyt  fte 
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aui.  Um  $Mla§  ju  erhalten,  fegt  man  bedjdltni) 
mäßig  S3raftltenl)oläabfut)  ju. 

UnS^ti§  »Holet,  Cttaö  unb  $>alfa!at. 

Um  Sein  unb  SBaumwotle  undc^t  t>iolet  j 
färben,  nefet  man  ba§  ©am  crjl  mit  lauem  SSSaffe 
bann  bemäntelt  man  e§  in  wiederholten  t>eipen  Sic 
bern  au3  ßampecf)ef)olj ,  bie  man  auf  jebeö  s})fun 
©am  mit  ^  ©rünfpan  unb  mit  -^o  2ttaun  t>erfe£ 
t)at,  fo  lange,  bis  e§  biefe  garbe  erhalten  fyat.  (S 
ift  leicht  einjufe&en ,  baß  bie  Quantitäten  unb  ba 
83ert)dltniß  beiber  ©alje  oon  ben  angegebenen  nac 
ber  ©djattirung  unb  bem  jldrferen  ©Cheine  t)on  Säla 
ober  9?otb  t?erfd)iebentlid)  abweisen  fonnen. 

Undd&teS  ßtlaö  wirb  auf  biefelbe  Söeife  g< 
färbt,  aber  ein  einjigeS  ganj  f<$wacf)e3  ©ab  au 
6ampedf)ef)ol$  ijl,  Dorne&mlicb  ju  gellen  ©tufen,  bin 
rei<$enb,  unb  bie  Quantitäten  tnm  ©rünfpan  un 
Zlaun  muffen  aud)  fetjr  gering  fetjn. 

Um  undd()teö  ^aliafat  ju  färben,  gaflit 
man  baS  ©am  mit  2  ober  4  ioti)  ©aüdpfeln  au 
ein  9>funb,  gibt  ibm  bemacf)  eine  33ei£e  t>on  ^ 
2Claun  unb  ^  fcf)wefelfaurem  (Sifen,  bie  man  u 
SÖBaffer  aufgeloft,  unb  befyanbelt  e8  bann  in  einen 
garbebabe,  ba3  man  tton  jwei  Steilen  einer  7£u^ 
focfeung  be§  SBrafilienboljeS  unb  Ii  Steilen  eine 
%utfod)\mQ  be3  Sampec^eboljeö  bereitet  bat.  Un 
eine  fattere  unb  gleichere  garbe  ju  erhalten,  wieber 
fcolt  man  ba$  S3ab. 

ein  f$6ne3  $rune  be  SWonfieur  erf>dl 
man,  wenn  man  ba3  ©am  fc&wac&  gallirt,  unt 
f#wa<$  alaunt  unb  e$  bann  in  einem  Reißen  ©ab« 
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■  betjanbeU,  ba§  au§  gleichen  Reifen  einer  2fu§Fochung 
beS  öraftlienl)ülje§  unb  be$  (5amped)ebolje3  bejaht* 
£)urct)  SBieberbolung  be3  äöabeö  erhalt  man  eine 
gleichere  garbe. 


3  tD  c  i  t  c  $  Ä  a  M  t  c  l. 

SO^ifc^ung  bcö  fölauen  unb  beö  (Mben,   ober  ©rutn 

(S3  gibt  im  ^Pflanjenreicl)  allerbingS  einige  ©dfte, 
mitteljl  beren  man  auf  ben  üerfcbiebenen  Beugen  un» 
mittelbar  eine  grüne  garbe  hervorbringen  fann;  in* 
:  beffen  finb  bie  baburd)  erzeugten  Nuancen  t)Q<t)$  be< 
fd^rdnft  unb  bei  bem  mannigfachen  SBebarf  oerfcbie* 
benartiger  grüner  ©chattirungen  ijl  man  genötigt 
gewefen,  feine  3uflud)t  jum  SÖJtfd^en  ber  gelben  unb 
blauen  garben  ju  nehmen.  Um  jebod)  unferen  ©e* 
genjtanb  fo  triel  ali  möglich  ju  erfcbopfen,  wollen 
iwir,  ehe  wir  un3  ju  ben  gemifcbten  garben  wenben, 
ein  9)aar  33erfabrung3arten  mitteilen,  nach  benen 
iman  unmittelbar  eine  gvünc  garbe  auf  ben  ©toffen 
befefligt. 

@in  gute§  Gelabongrün  erbalt  man,  nach 
Ulbert  in  Montpellier  auf  48  eilen  Such  burch  fol* 
genbeö  Verfahren :  9J?an  laßt  am  Äbenb  uor  ber 
Operation  in  einem  fleinen  Steffel  6  $)funb  weiße 
pfeife  fcbmeljen.  ©obalb  ba3  35ab  im  garbefeffel 
balb  Jochen  will,  gießt  man  bie  gefchmoljene  ©eife 
hinein  unb  rührt  fo  lange  um,  bis  ba§  ©anje  eine 
gleichartige  Sftaffe  bilbet.  Söarauf  werben  bie  in  ber 
SSBalfc  angefeuchteten  Tücher  eingebracht  unb  1  ©tunbe 
lang  im  SÖabe  umbergebafpelt,  wdbrenb  man  bajjelbe 
bejidnbig  auf  einer  Temperatur  üon  70  ©rab  9w 
5u  erhalten  bemül;t  ijl.     SKachbem  man  ba$  Tuch 
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herausgenommen,  wirb  e3  gelüftet  unb  alSbann  ii 
in  ein  anbereS  l;anbwarme$  S3ab,   in  welchem  mat  \ 
9  $Pfb.  cpprifd&en  SSitriol  aufgelojl  f)at,   gebracht  1 
unb  barin  \  ©tunbe  lang  fdjnell  unb  ^  ©tunb 
lang  langfam  umf)ergef)afpelt,  wobei  baS  £Bab  fein 
tyanbwarme  Temperatur  behalten  muß.     Ueberfyaup  j 
muß  man  barauf  galten,  ja  ntdjt  ju  große  £ifee  an 
juwenben,   ba  fonji  bie  garbe  leicht  tyren  ©lan( 
verliert. 

6in  anberer  gdrbefloff,  welker  gum  ©rünfdr 
ben  gebraust  werben  fann ,  wirb  auS  ben  SBtatterr  j 
ber  6f)t(ca,  einer  ©pecteS  t>on  S5acc^art6 ,  welche  be 
£lutto  xo&ifyft,  gewonnen,   ©iebet  man  biefe  SSlättei 
in  Sßaffer  ab,  fo  erteilen  fte  ber  ©eibe  ofrne  irgenl 
ein  Heilmittel  eine  gldnjenb  blaugrüne -garbe,  welcfy  i 
beim  SBafcljen  mit  ©eife  fef>r  wenig  verliert*   SQBeti:  ■; 
bet  man  ein  faureS  Heilmittel  au3  2ttaun,  faljfau: 
rem  3inn  unb  SBeinfiem  an,  fo  erhalt  man  ein  gelb; 
licfyeS  ©rün;  neutraliftrt  man  aber  bteS  Heilmittel 
mit  fol)lenfaurem  Äali,  fo  ndbert  fief)  bie  garbe  ber: 
jenigen,  welche  man  ofjne  Heilmittel  erfjdlt,  ift  aber 
minber  glanjenb. 

SSolIe  wirb  burd£)  einen  bloßen  3(bfub  berHldt* 
ter  fd)mu|ig  feegrün,  Haumwolle  faji  gar  nid)t 
gefärbt. 

(§3  gibt  wenige  garben ,  beren  2f  bftufungen  unb 
©Cheine  fo  üerfcf)teben  finb,  wie  bie  ber  grünem 
3Dte  fcornefcmften  finb  junges  ©vün,  ©raSgrün,  Sftau 
grün,e  Sorbeergrün,  SKeergrün,  ßelabongrün,  $apa; 
getgrün,  Äol;lgrün,  ^epfelgrün,  ^ijlajiengrün,  Hoiu 
teiüengrün  unb  (Sntengrun. 

SRan  ftef>t  son  felbfi  ein,  baß  bie  ©cf)attirung 
be§  ©rünen  üon  bem  blauen  ©runbe  abfangen  unb 
baß  biefer  mit  ber  ©tdrfe  be§  ©rünen,  welc&eS  man 
tarjlellen  will,  im  S3erl;dltniffe  flehen  muß-  ©o  er* 
forbert  ba3  ©ntengrün  ein  bunfleS  Hlau,  Papagei* 
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]xhn  himmelblau,  Tfpfelgrün  unb  @elabongrün  ein 
olaffeS  S3lau  unb  baö  junge  ©rün  ein  twö)  blaf- 

ßrfler  Ättifel. 

©rünfatbung   auf  SEBolle* 

©ie  SSBolIe  wirb  dd)t  unb  aud?  undd&t  grün 
gefärbt* 

§♦ 

2fec^te6  ©rün  auf  2Botfe* 

Um  wollene  (Stoffe  dd)t  grün  ju  färben,  gibt 
man  ifynen  erft  einen  blauen  ©runb  auf  ber  Äüpe, 
fpült  fie  bernad)  in  fließendem  Sßaffer  unb  laßt  fte 
von  bem  SBalfer  reinigen*  hierauf  Pe&e*  man  fie 
:mit  bem  vierten  Steile  iforeS  ©ewicfytö  2ttaun  unb 
mit  bem  fed)jel)nten  Steile  SÖeinjlein  an ,  welche 
Quantitäten  man  verringert,  wenn  man  l)eHe  2tb- 
ftufungen  barjiellen  will*  £)ann  färbt  man  fte  eine 
balbe  ober  brei  SSiertcljlunben  in  einem,  nad)  23er* 
baltniß  ber  verlangten  ©cfyattirung  fldrferen  ober 
fcfywdcberen  äBaubabe*  3u  bunflen  ©d)attirungen 
muß  biefeä  garbebab  focfyen,  ju  bellen  aber  tji  biefeä 
nid)t  nötbig*  Sftan  fann  aud)  ber  SBolle  juerfi  eU 
nen  ©elbljoljabfub  geben,  bann  bem  S3abe  2l(aun, 
iSßetnjlein  unb  fd)wefelfauren  Snbigo,  ben  ledern 
nacb  Sefd£)affenbeit  ber  beroorjubringenben  Nuance 
ju  feiert  unb  fo  auSfdvben. 

©ewoiplicf)  färbt  man  bie  bunflen  Sarben  juerfi 
unb  bann  in  bemfelben  83abe  bie  belleren, 

©ie  ganj  bunfelgvünen  Sarben,  ba$  fogenannte 
SJufftfdjgrün,  ermatten  julefct  eine  2fbbunFelung  in  zu 
ner  2luöfod)ung  be$  ßampecfyeboljeS,  bie  mit  ein  we- 
nig fcfyrcefelfaurem  (Stfen  wfefet  tjt. 
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3u  ^apageigrün  unb  ju  ÄöMgrun  gib) 
man  nur  ^  ober  %  2fnfub,  laßt  ba$  SSab  nur  eint 
furje  Seit  ober  gar  nicht  focf)en  unb  bebanbelt  barin 
auch  bie  ©toffe  nur  eine  furje  3eit. 

SftooSgrün  erbalt  man,  trenn  man  5.  S3.  au| 
20  $fb.  2Boüe  eine  2(bfod)ung  oon  5  $fb.  Selb« 
bolj,  welcher  man  1  9>fo.  fcfwefelfaureö  Äupfer,  ^ 
9>fb.  jart  gepuderten  2Beinjietn  unb  1  9>fb,  SRitteU 
frapp  jugefegt  bat,  anwenbet.  Söenn  bae>  SBab  5 
Minuten  gefönt  bat,  bringt  man  bie  genäßten  3euge 
hinein ,  arbeitet  fte  gut  um  unb  laßt  fte  %  ©tunben 
lochen.  SBfll  man  bie  garbe  nüanciren,  fo  fegt  man 
b  m  S3abe  nach  SBefinben  SMauboljertraft  ju ,  bringt 
bie  3euge  wieber  ein  unb  laßt  fte  \  ©tunbe  lang 
gelinbe  focften. 

Sur  2t  p  fei  grün  mache  man  einen  2fbfub  üon 
8  $fb.  tSelbbclj,  gebe  bemfelben  6  9>fb.  2ttaun  unb 
nur  fo  otel  Snbigo  ju,  baß  ba3  S3ab  grünlich  er* 
fcheint.  £>ie  ©tofje  müi|en  fo  lange  focben,  bis 
ein  fd)6ne3  ©run  jum  Siorfd^etn  fommt.  Sulegt 
fann  man  etwaS  ßurcuma  auffegen.  Sluancirt 
wirb  biefe  garbe  burd)  tropfenweifeS  3ugießen  Don 
Snbtgoauflöfung. 

Um  25  *Pfb.  Merino  fyellQxün  $u  färben, 
füllt  man,  nach  ©cfyraber,  ben  Äefiel  mit  reinem 
©affer,  unb  wenn  eS  am  Äod)en  ijl,  fegt  man  bin* 
ju:  4  $fb.  Waun,  4  9)fb.  puloeriftrteö  ©elbbolj,  et* 
wa$  Snbigoertraft  (ober  gereinigte  fcfyroefelfaure  Sn* 
bigoauflofung),  laßt  %ütß  gut  burd)focben,  bringt  bie 
3euge  binein  unb  laßt  fte  Drei  33tertelffunben  fodöen# 
worauf  fte  herausgenommen  unb  gefpült  werben. 

2>unfelgrün  (biefelbe  Quantität  SOferino) 
wirb  nach  bemfelben  Söerfafyren  wie  hellgrün  ge< 
färbt,  nur  baß  man  ^terju  gewöhnliche  fcbwefelfaure 
Snbigoauflofung  unb  etwas  mel;r  ©elbbolj  an* 
wenbet. 


2Me  wrfc^tebenen  Nuancen  t>on  ©rün  fmb  ba? 

]  ibm<S)  leicht  barjujMen,  baß  man  mefjr  ober  weniger 
Snbtgoauflofung  in  ©ebraud)  nimmt. 

Xec&t  ©rün  für  SBoKe  in  glocfen  (40 
ig)fb.),  weld&cS  ftd)  befonberS  baburd)  auSjeidJaet,  bap 
bie  garbe  fef)r  feft  gegen  bie  SBalfe  i(t,    wirb  nad) 

!  ©d&raber  auf  nad)ftet)enbe  SBeife  gefärbt :  Sftan  füllt 
Den  Steffel  mit  reinem  SBaffer  an  unb  wenn  folc&eS 

;  am  Äocfeen  ijl,  fo  fefct  man  f)inju :  15  $Pfo.  geraf* 
pelteä  ©etbfyolj,  6  $Pfb.  £luercitronrinbe,  womit  man 
ba§  SÖBaffer  eine  ©tunbe  Socken  laßt. 

9tun  werben  ber  glüffigfeit  ^gegeben  :  5  $)fb. 
Waun,  l^fb.SBeinftein,  6  8ot&  SBleijucfer,  16&otb 

:  englif^e  Sinnauflofung.  SJtan  laßt  2tUe^  gut  burc&s 
foc&en,  bringt  bie  SBotle  hinein  unb  laßt  fre  gelinbe 

:  2  ©tunben  fod&en.  Sie  fo  gefärbte  SBolle  bleibt  in  ber 
glotte  liegen  unb  wirb,  wenn  bie  glotte  nid)t  ju 
beiß  mefyr  ijt,  mit  £  $PfD.  $>otafd)e,  welche  in  2ßa|fer 
gelotf  tftf  gefront,  hierauf  laßt  man  ftc  bie  3lad)t 
über  in  ber  garbflotte,  nimmt  ftc  bann  fjerauS,  fpült 
fie  unb  färbt  fie  in  ber  2öaibfüpe  grün. 

Um  ein  anbereS  dd)te$  ©rün  für  SB  olle 
in  glocf  en  barjujtellen,  blaut  man  bie  2Boüe  auf  ber 
SBaibfüpe  fornblumenblau  unb  fpült  fie  bann  gut. 

3(1  ber  mit  reinem  SBaffer  gefüllte  Äeffcl  am 
&od)en,  fo  fegt  man  feinju:  8^Pfb.gerafpelteo@elbt)olj, 
6  9>fb.  gerafpelteS  gifet&olj/  3  $>fb.  gerafpelteS  SSlau* 
fyolj,  womit  man  ba3  SBaffer  eine  ©tunbe  lang  fo* 
d)en  laßt. 

9tun  werben  ber  glufjigfett  jugegeben:  4  $Pfb. 
Ttlaun,  1  $fb.  SBeinjlein,  |  äBlauflein,  £  $fb. 
©aljburger  SBitriol. 

SOian  laßt  bieg  2(lle§  gut  burd&fodjen,  bringt 
bie  blaugefärbte  SBolle  hinein  unb  laßt  fie  2  ©tun* 
ben  gelinbe  fodjen,  worauf  man  bie  glotte  rtwaä 
abfüllen  laßt  unb  bie  fo  gefärbte  SBolle  mit  £  9)fb- 
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in  SBaffer  gelofter  9)otafd)e  f$5nt.     Stockem  bt  j 
ÖBolle  bie  9kd)t  über  in  ber  garbflotte  liegen  geblie 
ben,  wirb  fie  herausgenommen  unb  gefpült. 

§•  2. 

Unä$te$  ©rün  auf  2öolle. 

SDtefeS  ©rün  ijt  t>on  bem  t>orf)ergebenben  barir 
tterfd)ieben,  ba£  jii  bemfelben,  anjhtt  beS  Äüpen: 
blauen  baS  fdc^fifcbe  33lau  angewenbet  wirb,  wefc 
f;alb  e§  aud)  fdcbfifcfyeS  ©rün  beißt, 

Um  baffelbe  ^u  erhalten,  gibt  man  bem  3eug 
eben  fo,  wie  jur  2tuSfdrbung  mit  SBau,  einen  2In^ 
fub  mit  2flaun  unb  SBetnjiein*  <£)eruacf)  bereite! 
man  ein  33ab  au§  Sfclbfcofj ,  welches  man  eine  unt 
eine  balbe  ©timbe  in  SBaffer  ait§fod&t.  Söenn  man 
baS  83ab  in  bem  ©rab  abgefüllt  f)at,  baß  man  bie 
vf)anb  barin  Ijalten  fann,  fo  gießt  man  üon  ber  jw 
$en>orbringung  eine»  fcfeonen  ©rün  nötbigen  £luaq| 
titdt  fdcfcfifdben  S3laue§  jwei  Svtttt^eile  hinein;  mifd)t.i 
bie  glüfffgfeiten  wot)l  unter  einanber;  bringt  ben 
3eug  in  baS  Sab  hinein  unb  würbet  ibn  mit  ®a 
fcfywinbigfeit  jweu  bis  breimat  barin  auf  unb  nieber* 
33ann  nimmt  man  ifyn  tjerauS,  mifd)t  ba§  legte  ©ritt; 
tfeeil  beS  fdc&ftfd&en  ffilau  unter  baS  ©ab,  taucht  if)n 
wieber  hinein,  winbet  il;n  langfam  auf  unb  nieber 
unb  nimmt  \i)n  f)ex<m$,  el;e  nod)  baS  Sab  in§  Äo* 
djjen  fommt. 

SBenn  bie  garbe  nicf)t  gut  anfallt,  fo  fluttet 
man  ein  wenig  gebrannten  2Üaun  in  baS  35ab. 

9Kan  muß  ju  biefer  garbe,  anstatt  beS  SBau, 
©elbt)ol$  anwenben,  weil  ber  garbcftoff  be§  festeren 
ber  ©cfcwefelfdure  beffer  wiberjlefyt,  als  ber  beS  2öau, 
benn  biefe  ©dure  f#wd$t  ben  ©djein  beS  ©elbcn 
beträchtlich 
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<Sä$nfd)e§  Äpfelgrun  wirb  auS  bemfelben 
f3abe,  worin  baS  fd$ftfcf)e  ©rün  gefärbt  worben  ijt, 
»eroorgebrad^t  /  nad)bem  man  ben  Dritten  Sfyeil  obet 
»ie  #älfte  beffelben  weggegoffen  unb  burd)  falteS 
Baffer  erfegt  bat.  SKan  winbet  barin  ben  3eug  fo 
ange  auf  unb  nieber,  bis  baffelbe  bem  Äod^en  nal;e 
;efommen  iji« 

3  w  e  i  t  e  r  2t  r  t  t  f  e  t. 

©rün  auf  ®etbe, 

£)ie  grünen  Sarben,  twnefymlidj  in  betten  ©c&ati 
irungen,  ftnb  mit  ©lcid)[)eit  auf  ©eibe  nod)  weit 
cfywerer  barjufteüen,  al§  auf  SBolle, 

3u  ©un  fei  grün  ftebet  man  bie  ©eibe  an, 
ivie  gewobnlid),  unb  ju  hellgrün  \°i  a^  wenn 
fte  blau  gefärbt  werben  foll. 

2(nflatt,  wie  bei  ber  SBoIle  unb  SSaumwoHe,  baS 
Selb  auf  baS  33!au  ^u  fegen,  fegt  man  bei  ber  ©eibe 
Daö  33(au  auf  baS  ©elb  unb  üerfäbrt  alfo: 

ßrft  alaunt  man  bie  ©eibe  jiarf  unb  fpult  fte 
leidet  in  fliepenbem  SBaffer.  Spexnafy  jiefjt  man  bie 
Streune,  baüon  jeber  8  bis  10  Sott;  wiegt,  in  einem 
SBaubabe  fo  lange  auf  unb  nieber,  bis  fte  ben  gel)6; 
'rigen  ©rab  t>on  ©elb  erhalten  fyaben,  wot>on  man 
fiel)  baburef)  üevficfyert,  baß  man  eine  Heine  tyxobt  in 
bie  Äüpe  fietft.  Sft  baS  ©elb  nicfyt  jtarf  genug,  fo 
fegt  man  ju  bem  SSabe  mel)r  2tusfod)ung  t>on  2öau 
i)inju  unb  fäbrt  fort,  bie  ©eibe  barin  ^u  bebanbeln. 
$at  fte  bie  gehörige  ©dE)atlirung  v>on  ©elb  erhalten, 
fo  fpult  man  fte  unb  färbt  fte  bann  ©trefyn  für 
©trefyn  in  ber  falten  Äüpe. 

2Rebc  S3eflimmtl)eit  gibt  man  ber  garbe  unb 
dnbert  iljren  ©d)ein  üerfd)iebentlicf)  ab,  wenn  man  jit 
bem  SBaubabe  entwebev  eine  2luSfodj)ung  beS  @am* 
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ped^ol^eS,  ober  etwa§  Drleanbab,  ober  ritte  2fu§Fo; 
cbung  be£  $ifetbot*e$  l)injufe^t. 

Sftan  fann  ficfc  aud),  jlatt  be§  SBaubabeS,  eine* 
25ecoct3  üon  ©elbbol*  ot>er  Satercitronrinbe,  ober  üoji 
beiben  jufammen  bebienen, 

£)unFelgrun  erbalt  man,  wenn  man  bie  ©eib* 
wie  gewobnlid)  alaunt  unb  mit  ©elbbolj  ober  £luer* 
citronvinbe  tunfetgelb  färbt,  darauf  gießt  man  bet 
©elbbiübe  etwas  SBlauboljertraft  ju  unb  nimmt 
bierin  bie  ©eibe  abermals  J  ©tunbe  lang  burd),  fegl 
bann  ber  S3rübe  etwa£,  in  Söaffer  aufgeloften  (tifen* 
üitrfol  binju  unb  nimmt  barin  bie  ©eibe  abermall, 
10  Minuten  berum.  hierauf  wirb  fte  geblauet.  3u 
biefem  nimmt  man  auf  jebeS  $j)funb  ©eibe 

1  2otb  2tlaun  unb  etwas  fugen  Snbigo  unb  nimmt 
bie  ©eibe,  jebocf)  nid)t  ^u  beiß,  i  ©tunbe  lang  barin 
berum,  bann  wirb  fte  berauSgenommen  unb,  obne  ju 
fpülen,  getrocfnet  unb  appretirt. 

3u  ©liuengrün  färbt  man  bie  ©eibe  mit 
£luercitron  moglicbft  bunfelgelb  an,  gießt  bem  33abe 
etwas  SMauboljejrtraft  ju  unb  mifd)t  bamtt,  wenn 
ba3  SDliocn  in$  SRotblicbe  fptelen  foll,  etwa§  Siotfc* 
bol^bccect..  worauf  man  bie  ©eibe  ausfärbt. 

£>a$  2(pfelgrün  unb  ba§  ßelabongrün 
verlangt  ein  leidstes  ©elb.  .  ®en  ©rab  beffelben  trifft 
man  geroiffer,  wenn  man  ein  SBaubab  anwenbet,  ba3 
man  fd)on  gebraust  bat.  £)enn  ba  bie  ©eibe  fiarJ 
alaunt  worben  ift,  fo  nimmt  fte  in  einem  frifd)  be* 
reiteten  SSabe  ju  üiel  garbe  an. 

3Die  robe  ©eibe  wirb,  nacbbem  fte  eingeweiht 
worben  tjt,  auf  biefelbe  SSSeife  gefärbt 

@in  fd)önere£,  al£  ba§  gewöbnlid&e  unb  fejle* 
re§,  al$  ba£  fd<$ftfcf)e,  ift  ba§  fogenannte  engltfd)e 
©rün,  welches  man  auf  folgenbe  SBeife  erbdlt.  dlafy 
bem  man  bie  ©eibe  mit  lauem  SBaffer  genest  bat, 
gibt  man  il;r  einen  hellblauen  ©runb  auf  einer  taU 
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en  itupe,  bie  mit  ein?m  SE&eil  Snblg  #  brei  Stetten 
in  ber  8uft  jerfallenem  £alf,  brei  Stetten  fcbwefeU 
aurem  @ifen  tmb  einem  unb  einem  falben  Sbeil 
Dperment  angepeilt  worben  ijt.  SBenn  btefe  Äüpe, 
mf  ber  man  aud)  Sein  unb  ^Baumwolle  färben  fann, 
"ifd)6pft  ijt,  fo  fefct  man  beu  britten  &l;eil  ber  3n; 
jrebienjen  t)tnju. 

SBenn  bie  ©eibe  au§  ber  Äüpe  fommt,  $ief)t 
inan  fte  burd)  feei^e^  SBaffer,  fpült  fte  unb  alaunt 
te  fd)rvad).  £)ann  gibt  man  \\ß  ein  S5ab  t>on  fdcö* 
tfebem  33lau,  ba$  man  mit  ein  wenig  3innaufl6* 
'ung  Derfeßt  t;at  unb  bebanbelt  fte  bernad)  in  einem 
öabe  au3  ben  2(t>ignon6förnern,  ba$  man  mit  einer 
'Pflanjenfdure  berettet  l)at,  fo  lange,  bi£  fte  bie  Der* 
langte  garbe  erhalten  l;at,  worauf  man  fte  fpült  unb 
m  ©chatten  troefnet. 

SBenn  man  mit  ben  bunflen  ©d)attirungen  ben 
ttnfang  mad)t,  fo  erbdlt  man  leicht  binter  einanber 
Die  immer  bellern,  2)er  ©d)etn  ijt  mel)r  ober  weni* 
'  'ger  blau,  ober  gelb,  je  nacfybem  man  mel)r  üon  bem 
s  blaufdrbenben  ober  uon  bem  gelbfdrbenben  Material 
>  angewenbet  bat.  £)ie  (Srfa&rung  ijl  frier,  wie  in 
:  oielen  anbern  dfynlidjen  SdUen  ber  bejie  §üt)rer,  wel* 
!  $em  man  folgen  fann. 

SSStU  man  ©dnfefotJ)  (Merdc  doie)  färben, 
I  fo  gibt  man  ber  ©eibe  erji  einen  blaßblauen  ©vunb, 
I  jiel)t  fte  bernad)  burd)  fyeißeS  SBaffer,  wdfebt  fte  in 
fließenbem  SBajJer  au3  unb  befyanbelt  fte  bann  feucf)t 
in  einem  SDrleanbabe. 

dritter  tfrtifel. 
©rünfdrbung  auf  SSaumwolle  unb  Cein. 

^Baumwolle  unb  2ein  erhalten  bie  grüne  Sfarbe 
burefy  S3el)anblungen,  wie  fte  jur  ©rünfdrbung  ber 
SBollc  unb  ber  ©eibe  geeignet  fmb. 
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SBtfl  man  t'bnen  eine  fefie  grüne  garbe  ertfjei 
len,  fo  ftebet  man  fie  erji  gut  ab  unb  gibt  t^nex 
bann  auf  ber  falten  Äüpe  einen  blatten  ©runb 
£)aju  fcfjicft  fid»  am  bcfan  biejenige,  welche  auf  bl 
im  fcorbergef)enben  Paragraphen   angegebene  2Beif 
angepeilt  worben  tjl,  weit  fie  weniger  fd&wefelfaurei 
(Stfen,  aI8  bie  auf  anbere  SBeife  angejteßten  faltet 
Äüpen  entbdtt,   waS  barum  gu  berucfftd^tigen  tfT 
weil  baS  jDjcgb  beffelben,  wenn  e§  nid)t  ganjlid^)  ge 
bunben  ifl,  ftcf)  faufer  ojnjbitt  unb  babuvd)  bie  gell 
färbenbe  ©ubfatnj  beS  ffiJau  trübe  mad&t.  « 
warme  Äüpe  gibt  mit  2Bau  ebenfalls  ein  ttübeS  ©vün 
weil  il;r  £3lau  an  ftd)  nid)t  fo  lauter  tjt,    wie  bai 
ber  falten  Äüpe.   SMe  jwecfmdpigfa  unb  einfacbfi 
falte  Äüpe  $um  SBlaufdrben  ber  33aumwolle  unb  bei 
Seinen  für  ©um  tji  nad)  ©tnglerS  §3erficf)eruug  bie 
jenige,  welche  auS  einem  Sbeil  Snbig,  bret  feiler 
fcfywefetfaurem  (Sifen  unb  ttier  Steilen  Äalf  jufam- 
mengefefct  ifa   9?acf)bem  man  baS  ©am  ober  ©e: 
webe  gut  gefpütt  bat,  bel)anbelt  man  e§  in  einen 
ober  jwei  2Baubäbern,  bie  man  mit  ein  wenig  *Pot 
aftf)enlauge  ober  ©vünfpan  üerfegt  f)aU   £)abei  nuif 
man  bie  ©rfabrung  ju  Statte  sieben,   um  baS  SSer: 
bdltnip  beS  ©lauen  unb  beS  ©elben  ju  einanbei 
nacb  bem  Steine,  in  welchem  man  bie  garbe  bar: 
fallen  will,  in  treffen,    gefan  grünen  garben  gib: 
man  baburd)  Sebbaftigfeit,  baß  man  baS  ©am  obei 
©ewebe  burcb  ein  fd)n>ad&eö  ©eifenbab  jietyt*  £>a 
man  eS  aus  bem  Äeffel  genommen,  fo  fpült  man  ee 
unb  trocfnet  eS  im  Statten, 

9?adE)  t>.  Äurrer  unb  ©ingler  erfjdlt  man  nadfc 
biefem  S3erfal;ren  niemals  ein  dd)te§  ©rün,  weil  bie 
gelbe  gatbe,  auf  SSlau  gefegt,  it)rer  Statur  nacf)  un< 
bejtdnbig  ifa  dauerhafter  wirb  baS  ©rün,  wenr 
bie  SSaare  na$  bem  SBlaufärben  in  ber  efffgfauren 
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»bonerbe  fiebert,  gut  getrocPnet  unb  natf)  bem 
eborigen  SJeinigen  im  Sßaffer  im  S33aubafcc  gefärbt 
mfo. 

Um  10  ?)funb  ©aumwolle  bun  feigrün  ju 
5rben,  beobachtet  man,  nacf)  ©Araber,  folgenbeS 
3erfat)ren.  £>ie  ju  fdrbenbe  ^Baumwolle  wirb  in 
:nem  ©umacfybabe  befyanbelt;  bann  Focfyt  man  mit 
?inem  SBaffer  4  bi§  5  g>fb.  ©elbbolj  j  ©tunben 
mg  ab  unb  fefct  ber  gtüfftgfeit  10  2otb  ju&or  in 
Baffer  aufgetofien  ©rünfpan  ju.  Sn  biefem  33abe 
hirb  bie  fumacirte  SBaumrootte  \  ©tunbe  lang  bei 
0°  fR.  erhalten,  bann  einige  Minuten  gefod)t,  \$ti 
umgenommen  unb  auSgewunben.  hierauf  bereitet 
itan  ein  banbwarmeS  23ab,  bem  man  ein  wenig  33tau; 
oljejrtraft  jufefet  unb  barin  bei  gleicher  Sempera; 
ix  bie  Söaare  |  ©tunbe  unverarbeitet,  bann  beraub 
immt  unb  fpült.  Durd)  3ufafc  üon  33lauboljep 
1  af t  wirb  bie  garbe  nüancirt.  ©ibt  man  üor  bem 
drben  mit  ©elbbolj  einen  bellblauen  ©runb  in  bet 
itten  Äüpe,  fo  wirb  ba3  erhaltene  ©rün  febr  dd)t. 

9ZacI)  ©grabet  färbt  man  auf  folgenbe  SBeife 
5  ^Pfb,  Jßaumwotlengarn  ober  3eug  fef>r  fd&on  unb 
werbaft  mineralgrün,  nur  fann  man  feine 
anfelgrüne  Nuancen,  fonbern  nur  belle  unb  mittel 
rüne  Sarben  barjMen. 

£>ie  jur  2)arjMung  biefer  grünen  garbe  nötige 
efcfalitauge  (Liquor  Kali  causticas)  bereitet  man 
af  folgenbe  2Crt. 

Wtan  füllt  ein  f)6ljerne3  ©efdß  mit  reinem,  Fo* 
>enb  beiden  SBaffer  unb  fe£t  bemfelben  1  \  ^Pfunb 
i  >otafc^e  binju;  nadbbem  biefe  geloft  ift,  fefet  man 
?r  glüffigfeit  2£  $fb.  gebrannten  Äalf  nadE)  unb 
a$  binju,  rüfyrt  bie  glüfftgfett  gut  um,  lagt  fte 
falten  unb  fldrt  fte  nad()  12  ©tunben  t>om  33o; 
enfafc  ab,  worauf  fte  jum  ©ebraud^  geeignet  tfL 
©tyauj>la|  6,  ffit>.  4. 2£ufi.  40 
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SBiK  man  jum  ©rünfdrben  föreüen,  fo  fü! 
man  ein  ©efdß  mit  reinem  Reißen  SBaffer  an  ur 
fegt  bemfelben  1|  $fb,  fäwefelfaureS  Äupfer  (S3lai 
ftein)  tjinju,  weld&eS  ttorfyer  in  reinem  Reißen  SBaff 
gelojt  worben  ift. 

9)?an  füllt  nun  ein  ©efag  mit  reinem  falte 
SSBafjer  unb  fefct  bemfelben  bie  nad)  33orfd)rift  ben 
tete  2fe£faltlauge  l)inju.  3n  biefe  glüfftgfett  brin 
man  bie  uorfyer  gereinigten  Seuge  unb  laßt  fte  ei1 
fyalbe  ©tunbe  bavin  fyerumarbeiten,  bann  werben  | 
herausgenommen,  gut  abgewunben  unb  eine  f)al, 
©tunbe  lang  in  ber  au§  f$wefelfaurem  Äupfer  b 
retteten  Slüfftgfeit  gefärbt,  worauf  fte  abgewunbel 
gefpült  unb  getroefnet  werben, 

£>ie  t>erfd)iebenen  Nuancen  ftnb  baburc!)  ju  t| 
würfen,  baß  man  weniger  ober  meljt  f<#wefelfai!| 
Äupfer^uflofung  anwenbet 

2le<$t  d&romgrün  für  25  $Pfb.  S3aumwol(e 
garn  ober  3eug  färbt  ©Araber  auf  folgenbe  SQBetf s 

2Me  ©arne  ober  Beuge  werben  in  ber  falt 
Snbigofüpe  geller  ober  bunfler  blau  gefärbt  unb  nc 
bekanntem  §3erfaf)ren  mit  ©d)wefelfdure  gereinigt  u 
gut  gefpült 

25aS  Seiten  unb  2fu§fdrben  in  ©rün  gefcf)ii 
nad^  bemfelben  S3erfaf)ren,  wie  man  Drange  ■ 
$romfauren  Äali  färbt,  blo§  mit  bem  Unterfd)i 
baß  ba3  9)afftren  burd)  f)eiße  Äalflauge  Sterbet  fei 
2(nwenbung  ftnbet 

Pft  jeigt  fiel  ba§  ©rün  beim  Ausfärben  r 
djromfaurem  Äali  etwas  trüb,  bem  aber  burdE)  31 
fafc  üon  fet>r  wenig  ©djwefelfdure  ju  ber  Slüffigfl 
leicht  abhelfen  ijt 

2)ie  naef)  biefem  33erfaf)ren  au3  bem  S5lau  Ii 
falten  Snbigfüpe  unb  d)romfauren  Äali  bargejlell 
garbe  jeidE)net  ft<#  nidE?t  allein  burd)  ©cfyonfjeit,  fc] 
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bern  aud)  t>uxö)  befonbere  $attbarfeit  au§  unb  i$ 
iDat)er  allen  befannten  grünen  garben  fcorjujieben. 
25a3  (Sntengrün  unb   ba3  SSouteillen* 

grün  verlangen  einen  ftarfen  blaum  ©runb;  alte  am 

Dem  grünen  Farben  aber,  $.  SB.  ba3  Papagei  grün, 
tonen  j^äc&erett,  unb  ba§  junge  ©rün  (Vert- 

missant)  einen  ganj  fd)wacf)en. 

£)ie  fddbftfd^grünen  garben  fiellt  man 
'oar,  tnbem  man  ba3  ©am  ober  ©eroebe  erjt  mit 
jßurcuma  unb  bann,  of)ne  allen  3ufa^  mit  ber  #uf* 
ifofung  be§  SnbigS  in  ©<#roefelfdure  färbt 

SDie  undc^ten  grünen  Farben  färbt  man 
Ipl  1)  burd)  ein  S5ab  au§  Samped&e&olj  f  beffen 
i  ?arbe  man  burd)  fd)wefelfaure3  Äupfer  ober  burd) 
tfSrünfpan,  welchen  man  in  einem  fleinen  2f)eile  be3 
!'iöabe6  geloft  f)at,  auffrifc^t  unb  bann  2)  burd)  ein 
Dber  mehrere  S3dber  au3  2ßau,  beren  garbe  man 
!( -urd)  eins  ober  baö  anbere  ber  bciben  Äupferfalje, 
j  wld)e§  man  jum  erjlen  S3ab  genommen  i)ai ,  t)er* 
it  Ulbert.  (£t\va$  bauerbafter  wirb  biefeS  ©rün,  wenn 
im  33aumwolle  mit  efftgfaurer  Sbonerbe  gebeizt,  ge^ 
m:rocfnet,  gewafd)en,  im  SBaubabe  dd)t  gelb  gefärbt 

mb  gulefet  in  einem  fd&roacben  ßampedKboljbabe, 
ti  )em  etwas  efffgfaureS  Äupfer  jur  ©ntwitfelung  be3 
i  iampecfyefyotipigmenteS  jugefe^t  worben ,  üollenbet 
1  üirb. 

2fu<#  auf  einen  3ug,  ober  burd)  ein  etnjigeS 
öab  fann  man  biefe  garben  erhalten.     £)a$  Sab 
^ejlefyt  au3  jwei  Steilen  einer  2fuöfocbung  be£  2ßau 
j  mt>  au§  einem  Steile  einer  2(u§fod)ung  be3  6am- 
;  ped)el)olje3  unb  wirb  burd)  einen  geringen  3ufa&  t>on 
mfgeloftem   fcftroefelfauren  Äupfer  unb  ^otafdjen; 
;:.'auge  in§  ©rüne  getrieben.     ©am,  auf  ©toefe  ge* 
':  fangen,  jiefyt  man,  ©ewebe  über  ben  $afyzl  gelegt, 
1  annbet  man  anfangt  barin  auf  unb  nieber,  ^ernac^ 
taucht  man  e§  hinein,  nimmt  e§  nid)t  efyer  beraub 

40* 
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biß  ba8  ©ab  anfangt,  ju  erteilten,  fpftlt  e8  bann 
unb  troefnet  i?S  im  ©Ratten.  £)ur#  biefe§  SSerfa^ 
ren  aber  fallt  ba$  undd^tc  ©um  ntd&t  fo  lebhaft 
au3,  als  wenn  e3  au3  jwei  befonbern  ©dbern  ge* 
färbt  wirb. 

£)a$  ^)ijia jiengrun  wtrb  auf  etne  ganj  ein*  i 
fa$e  Sßeife  gefärbt.   9J?an  bereitet  auf  1  $>fb.  Sein 
ober  ©aumwolle  einen  TluSjug  t>on  1^  $fb.  ©umad)  | 
unb  befyanbelt  barin  ba§  ©am  ober  ©ewebe,  bernad) 
gibt  man  it)m  ein  S3ab  t>on  2((aun  ober  oon  efftg* 
faurer  SE&onerbe. 

£>a§  2(merif  anergrün  erbalt  man,  wenn 
man  erfi  ein  33ab  äu3  @ampecf)ebol$  mit  ein  wenig 
(Sifenauflofung  t>ermifcf)t  unb  bann  einSßaubab  gibt, 
ba§  mit  etwas  aufgelojlem  Sllaun  üerfe^t  iji. 

3u  Siouen  ijf,  unter  bem  tarnen  Sßatgrün, 
ein  fdcbftfd)e$  ©run  befannt,  welcbeS  üon  bem  be; 
reitS  \)\ex  angegebenen  barin  *>erf<$ieben  ijt,  baß  baS 
gelbe  ©ab  md)t  au§  Guircuma,  fonbern  au§  SBau 
bereitet  wirb. 

2)a§  SSÄaigrun  ijl  eine  fefyr  feine  unb  febr 
liebliche  garbe;  bie  2)arjlellung  befjelben  erforbert  aber 
©efcfyicfli<$feit  unb  S3orftd£)t  2fm  beften  »erfahrt  man 
auf  folgenbe  SBeife. 

Siac&bem  man  ba§  ©am  ober  ©ewebe  mit  efr 
ftgfaurer  Sbonerbe  jlarf  gebeizt  tyat,  fpült  unb  troef; 
net  man  e§. 

$emacb  färbt  man  e§  in  einem  SBaubabe,  roeU 
#e§  fo  jiarf  iji,  wie  ju  ©olbgelb,  unb  wenn  barin 
ba§  ©elb  nid)t  fatt  genug  ausfallt,  in  einem  jweiten. 

#at  e$  ben  geborigen  ©rab  oon  ©elb  erbalten,  j 
fo  bereitet  man  ba§  blaue  33ab,   inbem  man  in 
©d&wefelfdure  gelogen  Snbig  in  laueS  SBaffer  gießt 
unb  ju  einer  fdjon  blauen  glüfftgfeit  öermifd&t,  bann 
9>otaf$enl6fung  wn  8  bis  10  ©raben  ^ineintropft 
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i  unb  #Ue8  iwo&l  unter  einanber  rfif)rt     Sn  biefeS 
fißab  taucht  man  erjt  eine  f leine  baumwollene  $robe, 

i  welche  man  in  bem  erjien  S3abe  gelb  gefärbt  unb 

<  mit  lauem  SBaffer  genest  bat.  Äommt  biefe  mit  ei* 
nem  fdbonen  ©um  Ijerau^  fo  bringt  man  ba$  ©am 

1  ober  ©ewebe  l)inein.  Sft  biefeS  aber  nidjt  ber  Sali, 
fo  fefet  man  nad)  unb  nad)  mefyr  ^Potafdjenauflofung 
fcinju,  bis  bie  $robe  bem  3wecf  entfpric&t.  hierauf 
taucht  man  ba£  ©am  ober  ©ewebe  in  ba$  S3ab 
binein ,  betjanbelt  e3  erfl  auf  ©tocfen  ober  auf  bem 
$afpel,  legt  eS  bann  hinein  unb  nimmt  eS  er|f, 
trenn  eS  eine  fd)6ne  grüne  garbe  erhalten  fyat,  fter* 
au3.  9?un  brüdft  man  e3  aus  unb  trocfnet  eö  im 
©Ratten»  SBill  man  ber  grünen  garbe  einen  gelben 
©c&etn  geben,  fo  barf  man  eö  nur  leid)t  fpülen,  wo* 

I  burcf)  biefer  fyeroorfommt. 

ein  fef)r  fd)6ne§  SKaigrün  laßt  ftd)  nad)  2Mng* 
ler  unb  oon  Äurrer  auf  mit  SSSau  fiarf  bocfcgelb  ge* 
1  färbte  SBaave  auffegen,  wenn  man  fid)  ftatt  ber  f$we* 
felfauren  Snbiglofung  be3  SnbigcarminS  bebient,  bef* 
fen  Sarjlcllung  weiter  oben  betrieben  warben,  unb 
bem  33ab  et»a8  THaunauflöfung  jufcfet  2Cuf  biefelbe 
2Crt  laßt  ftd)  au$  ba3  mit  3tnnaufl6fung  unb  Öuer* 
citron  gelb  gefärbte  ©am  fd&ön  unb  bauerfyaft  grün 
färben. 

gin  fd£)6ne3  Ttpfelgrün  erhalt  man,  wenn  gut 
gelb  gefärbte  33aumwoÜenwaare  fo  lange  burd)  ein 
warmeS  ©olanumbab  gejogen  wirb,  bi§  bie  ge* 
roünfc&te  garbe  erfd&eint.  ©iefeS  ©rün  ijl  faltbarer, 
alä  baö  oorige. 
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S  t  t  t  t  c  €  ft  a  p  i  t  c  I* 

ffltiföimg  be$  ©rcwen  unb  be$  ©elbm,  ober  Clfoenfarbe. 

£)ie  Dlioenfarben  fmb  an  ftd^  entweber  grün- 
lichgrau ober  gelblidjgrau:  fte  erfordern  bafyer,  bafi 
baS  ©tau,  weldjeö  ibnen  jum  ©rtmbe  btent ,  fiärfer 
ober  fd&wdd)er  in  ba3  S3taue  fpielt. 

Sftan  unterfcfyeibet  jwei  #auptfcf)attirungen  ber 
JDlfoenfarbe,  ndmlid):  ba3  grüne  £)lit)enf arben 
unb  ba3  rotfje  ober  gefaulte  SDlitnnfarben. 

2fuf  SSoüe  wirb  jefet  wenig  ©ebraud)  fcon  ben 
jDlwenfarben  gemalt;  blo§  3m:  gabrifation  ber  £a* 
peten  werben  einige  gefärbt. 

6  r  fi  e  r  2t  t  t  i  f  e  L 

Dlfoenfarben  auf  SBoUe, 

ttm  grünes  £)ltt>en  ju  erhalten,  färbt  man 
ba§  Sucf)  erjl  blauli<$grau,  reinigt  e§  in  fliefenbem 
2Baffer  unb  bemäntelt  e6  bann  in  einem  SBaubabe, 
weldjeS  man  mit  ein  wenig  ©rünfpan  t>ermifcf)t  pat. 

2fuf  df)nli<$e  SBeife  flellt  man  ba§  rotf)lid)e 
SMiüen  bar.  2Cuf  ben  blaulid&grauen  ©rimb  fegt 
man  eine  f$wadE)e  garbe  au§  Sifetbolj,  au§  ber 
SSurjel  be§  9?ufjbaum3  ober  aus  9lußf$alen,  \z 
nad^bem  man  eine  gellere  ober  bunflere  ©cfyattirung 
verlangt. 

©n  fef>r  gute§  rotf)lid)e§  £>lwen  auf  10  §)funb 
SBolIengam  erhalt  man  auf  folgenbe  SBeife.  Sftan 
bereite  fid)  einen  Öuercitronboljabfub  unb  einen  2£b^ 
fub  üon  SBlaubolj;  bann  fülle  man  ben  garbefeffel 
mit  SBaffer  unb  bringe  eS  jum  Sieben,  worauf  man 
oermittelji  beä  £)uercitronf)oljabfub§  eine  jiemlicfy 
tfarfe  §arbenbrül;e  erzeugt  unb  berfelben  24  ßotf)  ei< 


631 


ter  äinnfülutton  uon  1  Styetl  Sinn  auf  4  Steile  ©afjs 
dure,  bie  man  in  einem  ©anbbabe  bereitet  bat,  unb 
!4  Sott;  SBeinfiein  jufefct,  n?of)l  umrührt  unb  fo  Diel 
B(auboljbrül)e  jugiegt,  bte  baS  garbebab  bräunlich 
•  rfd&eint.  Sann  bringt  man  bie  (Stoffe  ein  unb 
;dpt  ffc  langfam  focben,  worauf  man  bic  garbenüance 
»curtbeilt  unb  burch  3ufa&  entroeber  uon  S5(aut}olj« 
jctraft  ober  \>on  £luercttronboljabfub  auf  ben  ges 
■punfc&ten  ©iab  bringt»  Sollten  bie  Sarbefioffe, 
»orauSgefefct,  baß  fte  in  l;inreicf)enber  9ßaffe  im 
Babe  Dovbanben  ftnb,  ntc^t  gehörig  ober  ju  lang* 
am  auffärben,  fo  muß  man  etwa  no<$  2  biö  3  $t\)> 
Jinnauflofung  jufe^cn* 

©Araber  färbt  25  9)fb.  SKerino  grünolt&en« 
arben  auf  folgenbe  2Beife: 

(Sr  füllt  ben  Äefjel  mit  reinem  SBaffer,  unb, 
vmn  c8  am  Äocfyen  ift,  fel^t  er  l}tnju :  l£  ^Pfunb 
ttlaun,  1  $fb.  2Beinjlein,  5  9>fb.  gepudertes  ©elk 
)ol$,  1  $PfD.  englifc^e  ©c&roefelfäurc,  ^  9>fb.  Ärapp, 
£  ?)funb  ©abanbolj,  etroaS  fc&roefelfaure  Snbigoaufc 
ofung.  ©obalb  bie  glüffigfeit  aufgefoc^t  bat,  bringt 
man  ben  3eug  hinein  unb  laßt  it?n  eine  ©tunbe 
,angfam  fochen. 

3(1  t>te  garbe  nodE)  ju  ^eU ,  fo  fefet  man  eüt>a§ 
fchwefelfaure  Snbigoauflöfung  l;iniu  unb  laßt  2tUcS 
aoeb  20  SRinuten  foeben. 

©oll  ba3  öltoenfarbene  bräunlicher  fepn,  !fo 
fe£t  man  mel)r  ©abanfyolj  unb  etroaS  Ärapp  ju; 
fonfl  beobachtet  man  baffelbe  Verfahren,  wie  beim 
©rünoltoenfavbenen. 

2ted)t  olioengrün  für  SBolle  in  Siefen 
(für  40  $fb.  Sßolle)  färbt  ©Araber  auf  folgenbe 
SBeife :  Sie  SBolle  wirb  in  ber  SBaibfüpe  bellblau 
gefärbt  unb  bann  gefpült  Sjl  ber  mit  reinem  2Baf* 
fer  gefüüte  Äeffel  am  Socken,   fo  fefet  man  ^tnju ; 
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25  9)fimb  gerafpelteS  ©elbholj,  2  ?)fb.  gerafpelte« 
S3laut)olj ;  womit  man  baf  SBSaffet  eine  ©tunbe  fo: 
djen  laßt.     9?un  werben  ber  glüfftgfeit  jugegeben 
1  $fb.  SSIaufletn,  1£  $Pfb.  SBeinjlein,  £  f>fb.Ärapp:  ! 
welchef  man  gut  burcbfoc&en   lagt;  hierauf  bring; 
man  bie  blau  gefärbte  SBoüe  hinein  unb  lagt  fte  am 
berthalb  ©tunben  fod&en.     Sil  bie  garbeflotte  nicht 
mehr  ju  t>etg ,  fo  werben  berfelben  1|  $>fb.  @ifen* 
t>itriol,  welcher  in  SQBaffer  gelofl  ifi,  nach  unb  nad; 
jugefe^t.  £>ie2Boüe  bleibt  nun  notf)  einige  ©tunben, , 
ohne  ju  focfjen,  in  ber  garbeflotte,  bann  wirb  fte  her; ,; 
aufgenommen  unb  gefpült. 


3n>eiter  Zxtitel 
Climen  auf  <2>etbe. 

25ie  ©eibe,  welche  eine  SDlwenfarbe  erhalten  foU, 
muß  auf  bie  gewöhnliche  SBeife  angefotten  werben. 

Um  bie  ©etbe  grünoli  üenfarben  ju  fdf 
ben,  bejubelt  man  fte,  nacf)bem  fte  jiarf  alaunt  unb 
in  fließenbem  SBaffer  gefpält  worben  ijt,  in  einem 
ganj  jiarfen  SBaubabe.  SBenn  bie  garbe  bef  SBau 
aufgewogen  iji,  fo  nimmt  man  fte  auf  bemfelben 
heraus,  fefct  ihm  eine  2(uffochung  bef  ßampechehol* 
jef  ju,  unb  bringt  fte  wieber  hinein.  Sfl  tiefe« 
S3ab  beinahe  erfd^opft ,  fo  jiebt  man  fte  herauf,  um 
em  wenig  ^otafd&enlauge,  welche  ef  grün  macht,  t)tn^ 
jujufe|en.  2)ann  bringt  man  fte  nochmals  hinein 
unb  laßt  fte  fo  lange  barin,  bif  fte  bie  verlangte 
garbe  erhalten  hat.  gemach  nimmt  man  fte  herauf, 
fpult  fte  unb  hangt  fte  jum  Srocfnen  auf. 

£>af  Verfahren  jur  £>arjMung  ber  rotf) li- 
ehen £>lit>enfarbe  ifi  Don  bem  t>orhergef)enben 
nur  barin  üerfchieben,  baß  man  $u  bem  angewanb* 
en  Söaubabe  eine  2(u6fochung  bef  gifetholjef  unb 
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■e$  6ampecHolje§  btnjufe^t  unb  Feine  tyotafäew 
luge  baju  gießt»  3u  geroijjen  ©cbattirungen  roenbct 
ian  nur  bie  eine  ober  bie  anbere  2(ueFodf)ung  an. 
ud)  tragt  bie  Quantität  biefer  2fu§foc^)ung  jur  33crs 
•f)tebenf)eit  ber  ©c^atttrung  bei. 

©ritter  2frtifel. 
Dlimu  auf  Baumwolle  unb  Cefa. 

9J?an  gallirt  bae>  ©am  ffärfer  ober  fd)trad)cr 
nb  befyanbelt  ee>  bann  in  einem  jldrfern  ober  fcbiväs 
jern  S3abe  üon  ©cbrcarjtonne  ober  boljfaurem  (Sifen 
)  lange,  bis?  e£  ein  fd)önee>,  ()e(lere6  ober  bunflereS 
Scfyiefergrau  angenommen  bat.  vfjernad)  fpult  man 
o  unb  gibt  ifym  ein  SBaubab,  ba3  man  mit  etn  n>e* 
ig,  in  einem  geringen  £l)eile  beS  33abe3  gelöjlcm 
Ürunfpan  oermifcfyt  bat.  2(uf  1  ^3funb  SJaumroolle 
ann  man  1  bis  2  £luent<$en  t>on  biefem  ©alje  an* 
jenben. 

SBitl  man  ein  tyüeS  SDlioen  erhalten  f  fo  fefct 
p  ju  bcm  Sßaubabe  2((aun  ober  3innfalj,  verlangt 
nan  bunfleS,  2(u3fod)ung  t?on  §ifetyolj  ober  Don 
'iampedbebol}. 

Sie  Dlioenfavbe  tji  jroar  eine  2frt  ©rün,  aber 
liebt  babuvd)  feeroorjubringen,  baß  man  erji  einen 
•lauen  Äüpengrunb  unb  bann  ba3  auf  bie  angege* 
»ene  SBeife  abgednberte  SBaubab  anroenbet,  weil  al£s 
>ann  bie  §arbe  ju  febr  in  ba3  ©rüne  fpielt. 

Um  gereifte  Nuancen  barjujtellen ,  ifi  man  ju* 
seilen  genötigt,  dloty  unb  ©elb  mit  S3lau  ju  t>er* 
)inben. 

ein  fet>r  gute§  Slioen  Eann  man  aud)  bewor* 
fingen,  wenn  man  bie  33aumroolIe  mit  1  ober  2 
Injen  ©addpfeln  ober  ©umad)  auf  jebeS  |)fuiib 
Stoff  gallirt,  hierauf  ein  1  —  2  ©rab  jiarfeS  Sab 
oon  brenjltd^  &<rfjfaurera  ßifen  unb  bann  ein  2Bau* 
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ober  ©elbboljbab  mit  1  bis  2  £luent$en  ©rfinfpati 
auf  jebeö  ?)funb  Saumwolle  gibt.  3ule^t  wirb  bi< 
garbe  in  einem  ©eifenbabe  at>tutrt. 

SRan  fann  bie  ©chattirung  mobiftciren,  wenn 
man  ben  Sßaubdbern  2flaun ,  '©rünfpan  ober  eine 
3innaufl6fung  t?on  4  Unjen  geForntem  Sinn  in  6 
Unjen  ©aljfdure,  8  Unjen  ©alpeterfdure,  8  Unjen 
reinem  SBajfer,  bem  man  jitlefct  noch  eine  Unje 
Sleijucfer  jufügt,  beimifcf)t. 

dauerhaftere  Clioenfavben  für  Saumwotle  unt 
Seinen  erhalt  man  nach  dingler  unb  t>.  Äurrer, 
wenn  man  bie  Sßaare  in  efftgfaurer  Sbonerbe  t>on 
8°  S.  unb  efftgfaurer  ober  l;oljfaurer  (Sifenauflofung 
Don  3°  beifet,  bann  troefnet,  auSwäfcbt  unb  barauf 
in  einem  SSBau^  ßuercitron*  ober  anbern  gelbfärbetn 
ben  Sabe  färbt.  durch  einen  3ufafe  oon  gifetboljc: 
abfodbung  erhalt  bie  Slwenfarbe  einen  rot^lic^en 
Schein;  fefet  man  bem  gelben  Sab  etwas  weniges 
Ärapp  ju,  einen  Stich  in3  Slebfarbene,  burch  mehr 
Ärapp  erhalt  man  Rehbraun,  @bocolabens  unfci 
Äaffeebraun.  die  mit  efftgfaurer  &t)onerbe  gebeizten 
Saumwollen  ober  Seinenwaaren ,  bie  burch  einen 
geeigneten  gelben  garbeflojf  gefärbt  werben,  nehmen 
in  bem  ©rabe  ihrer  gelben  ©chattirung  eben  fo 
fdhöne  unb  gefdttigte  £>lit>enfarben  an,  wenn  bie 
gelbgefdrbte  SBaare  burch  ein  falteS  SSafferbab  gejo* 
gen  wirb,  bem  etwas  fatpeterfaure  (Sifenauflofung 
jugefefet  worben*  da§  fchwefelfaure  @ifen  erjeugt, 
bei  längerem  durchnehmen  in  bem  Sab,  biefelbe  SBir* 
Eung,  boch  wirb  bie  garbe  etwaS  ueränbert.  Se  h^ 
her  baS  ©elb  iji,  unb  je  mehr  ©fenauflofung  bem, 
SBaffer  jugefe^t  wirb,  bejlo  bunfler  erfreuten  bie 
©c&attirungen. 
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S^if^ung  beö  Dothen  unb  be$  ©elbem 

i  ""'  .  •' 

SMe  Sarben,  welche  man  burd&  biefc  SD?tfc^ung 
arfieüt,  ftnb  fet;r  jabtreidE);  übrigens  bangt  ber  £on 
et  ©d)attirungen  t>on  bei:  S5ef(^affenl)eit  beS  Siott; 
ab  beS  ©elb  ab,  welche  ju  btefer  garbe  genom; 
ten  werben» 

erjier  HxtxUl 
SDHfc^ung  t?on  SSotty  unb  ©clb  auf  Söollc. 

Sie  meifien  Sarben,  roeld^e  burd)  bie  S0?ifc^ung 
e8  Stötten  unb  ©elben  entgehen,  werben  gewöhnlich 
ad)  bem  Scharlach  gefärbt. 

1)  Sie  Siel) färbe  wirb  gleich  hinter  bem 
;5charlad)  gefärbt,  ohne  baß  ju  bemä3ab  ctivaS  bin* 
nagefe^t  wirb* 

2)  Um  bie  $eutx  färbe  {?ert)orjubringen,  focht 
tan  in  bem  Siotbungebabe  beS  ©cbarlachS  in  einen 

■  5a<f  gebunbeneS  Sifetbolj  auS  unb  fefet  ju  bem 
r3abe,  wenn  man  ihn  herausgenommen  bat,  ßocbe* 
tlle  unb  Sinnauf lofung  f)inju,  weniger  aber,  als  jum 
lewöbnltchen  JR6tf)en  beö  Scharlach^ 

3)  £)ie  ®  ranatenblütbfarbe  wirb  nach  ber 
'Orf)ergel)enben  gefärbt.  £)en  ©a<f  mit  bem  gifets 
olje,  welchen  man  ju  ber  geuerfarbe  gebraust  bat, 
o<J)t  man  in  bem  S3abe  nochmals  aus,  fe^t,  nach* 
»em  man  ihn  herausgenommen  l;at,  SGBeinfictn  unb 
iinnauflofung  i)inju,  rührt  eS  wobt  burcf)  einanber 
mb  bel;anbelt  barin  ba§  Sud)  auf  bie  gewöhnliche 
SJeife. 

4)  Sftachbem  bie  ©ranatenblüthfarbe  gefärbt 
wrben  tjt,  wenbet  man  baS  Sab  ju  ben  Äapu; 
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jinerfarben  an,  tnbem  man  erft  gifet^olj  bar 
auSfocfct  unb  bann  SBeinftein  unb  3innaufl6fm 
&injufefct. 

2)aS  üorl)ergef)enbe  33ab  fann  man  aud)  ju  8ai 
guft,  ©ränge,  Sonquille,  ©olbfarbe  ur 
6a  ff  1 6  gebrauten.  9Äan  fod)t  gifetbolj  barin  ai 
unb  fegt  ctwaS  weniges  Sod^enille,  nebjt  me&r  ob 
weniger  SBeinftein  unb  Sinnauflofung  binju. 

Einige  t)on  biefen  Sarben  fonnen  aud)  glei 
nad)  bem  ©cfyarlad)  gefärbt  werben. 

Um  bie  ©olbfarbe  auS  bem  gebrauch 
Sd)arlad)babe  barjujiellen,  fegt  man  ju  bemfelb* 
gifetbolj,  3innauftofung  unb  ein  wenig  Ära* 
fcinju. 

Sonquille  färbt  man  auf  biefelbe  SBeife,  ni 
fegt  man  !einen  Ärapp  ^)inju. 

3u  Gafft  ö  muß  man  Ärapp,  aber  wenig 
gifetbolj,  unb  ein  wenig  mel)t  3innaufl6fung ,  a 
jur  ©olbfarbe  anwenben. 

3Die  ©emfenfarbe  (GbamoiS),  bie  SD? i t d 
faffeefarbe  unb  bie  SÖJildjd&ocolabenfarf 
wirb  au<#  auS  bem  gebrausten  ©djarlacfybal 
gefärbt. 

£>ie  erffe  erforbert  nur  ein  wenig  §ifetf)olj  ur 
fef>r  wenig  3innauflöfung. 

Sie  jweite  »erlangt  ebenfalls  ein  wenig  gife 
1>oIj  unb  Sinnauftofung  unb  außer  biefen  etwas  w 
nigeS  Ärapp. 

3u  ber  britten  mufi  man,  außer  ben  Sngrebtet 
jen  ju  ber  SKtlcftfaffeefavbe,  ein  wenig  6od)enilIe  ur 
SBeinjiein  anwenben. 

3u  ßbamoiS  auf  Sfterino  füllt  man  nai 
©Araber  ben  Äeffel  mit  reinem  SBaffer,  bringt  < 
tnS  Äocfyen  unb  nimmt  auf  25  9>fb.  3eug :  2  *J)fl 
jart  gepuderten  fnjfiaUiftrten  SBeinflein,  6  bis 
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kf)  ©elbhotj,  1  8otft  gart  gepufoerte  (löchernde,  12 
Ith  3tnnauf(6fung.  Sn  tiefe  gluffigfeit  wirb 
Kr  3eug  gebraut,  worauf  man  itjn  25  bis  30  9)?t* 

tten  barin  fodjen  laßt. 

2)urch  £injufefcung  Don  ßochenille  wirb  bie 

xxbc  rötlicher. 

2lnmerfung.   Sie  in  ben  englifcben  garbe* 

im  gebräuchliche  3mnaufl6fung  ftnbet  forool;l  ju 
Scharlach,  als  Safcbpe,  als  auch  ju  ben  gelben  gar; 

n  ic*  Tlnwenbung  unb  ijl  nicht  blo8  wegen  ihrer 
.  afachen  3ufammenfefcung,  fonbern  auch  wegen  ihrer 

fonbern  Stwtfmdßigfeit  fehr  ju  empfehlen.  Sie 

kreitung  berfelben  geflieht  auf  folgenbe  2trt. 
9Ran  füüt  einen  jtarfen  ©temtopf  mit  12  $fb. 

iter  ©aljfäure  unb  fefct  biefer  1  ^funb  ©alpeter- 

ure  (©cheibewaffer)  unb  1J  ^)funb  jort  gebrebteS 
unn  hinju.  9fad)  Verlauf  von  12  bis  16  ©tunben 
f,irb  bie  2(ufl6fung  beö  3innö  erfolgt  fepn ,  worauf 

tan  biefelbe  abflärt  unb  fte  jii  bem  erwähnten  ®e* 
[rauch  aufbewahrt.  ©ie  ift  bem  83erberbcn  nicht 
unterworfen. 

ein-  fehr  gutes  6l)amot§  erhalt  man  nach  ©d)ra* 
?r  auf  folgenbe  SBeife.  9»an  fefet  für  20  $funb 
iSollengarn  bem  fochenben  SBafferbabe  2  $fb.  Tllaun, 
Sotb  SSBeinfieinfrppalle  unb  1  ^funb  SBetjenfleie 
x,  laßt  XlleS  4  Minuten  fod&en  unb  bringt  bie 
endeten  3euge  in  biefe  glufftgfeit,  in  welcher  man 
e  |  ©tunben  lang  unter  fortwdhrenbem  Äodjen 
umarbeitet,  bann  herausnimmt  unb  fpult.  3u  bem 
>:arbebabe  fefet  man  baö  flare  gluibum  üon  4  2oth 
einem,  in  l)t\$tm  SBaffer  erweichten  Ärapp,  nebjt 
in  wenig  ©elbholj  ober  Sluercitronrinbenabfub.  3n 
iefeS  S3ab  bringt  man  ben  angefottenen  3?ug  unb 
arbeitet  benfelben  bei  einer  Temperatur  üon  60  bis 
'0°  9feaumur  15  bis  20  Minuten  burdf),  worauf 
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man  \iß  herausnimmt  unb  fpult.  35urd)  3ufafc  üi 
Ärapp  unb  ©elbfyolj  werben  üerfcfyiebene  Sftüanc 
fyeroorgebrad)t. 

25te  auroragelbe,  bie  ringelblumengell 
unb  bie  orangegelbe  garbe  fann  man  aucfy  f)e 
vorbringen,  wenn  man  bie  gelbe  garbe  mit  ber  rot 
fdrbenben  (Subjlanj  be$  2acfö  ober  be3  ÄermeS  w 
binbet. 

SSKand&erlet  garben  fann  man  aud&  burd)  t 
SSerbinbung  be3  ©elben  mit  bem  l;alben  ©cfyarlat 
mit  bem  (Sarmoiftn,  mit  bem  l;alben  ßarmoifin  ur 
mit  bem  9tott;en  be$  ÄrappS  unb  be§  SSrafilienfjolj 
erjeugen. 

2Benn  man  ba§  mit  2((aun  unb  SBeinjtein  a: 
gefottene  Sud)  erjt  in  einem  Ärappbabe  unb  bar 
in  einem  SBaubabe  befyanbelt,  (o  erhalt  mc 
äöraunrotl;  (SKorbore). 

2Benbet  man  ein  fc&wäd&ereS  ober  baSjeni 
Ärappbab  an,  welcfyeS  man  ju  bem  S3raunrotl)r 
gebraucht  l)at,  fo  befomrnt  man  bie  3immtfarb 

35en  jwet  t>orf)ergel;enben  garben  fann  mc 
mannigfaltige  ©Cheine  baburd)  geben,  baß  man  en 
weber  ba£  3iotfye  ober  ba3  Selbe  vorfielen  lafi 
ober  baß  man  bem  SBaubabe  ©alldpfel  ober  ©uma 
jufe^t,  ober  baß  man  fie  mit  ein  wenig  (Sifenaufli 
jung  bunfelt. 

Suweilen  üerbinbet  man  ba£  ©elb  mit  bem  % 
tf)en  bc$  SSraftlienljolje^,  welches  man  entweber  a 
lein,  ober  mit  (Socfyenttte  unb  Ärapp  oermifcfyt,  at 
wenbet,  um  ben  oorf)ergel)enben  df>nltd^e  garben  ba 
jujMen, 

SBenn  man  ft'cf)  enblid),  anffatt  bea  ©elben  b( 
SSau,  be£  gafytgelben  beö  ©umacfyS,  ber  üftußbaun 
wurjel  ober  ber  9?ußfd)alen  bebient,  fo  bringt  ma 
SabafS  braun,  Äaff  anien  braun,  £5  if  am 
braun  unb  anbere  d£>nltcf>e  garben  fyerüor. 
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©ine  fcf)5nc  33  ro  nee  färbe  für  (25  $fimt>) 
erino  fann  nad)  ©ebraber  in  berfelben  glotte,  wo* 
rin  man  braun  gefärbt  bat,  mit  ^injufegung  üon 
Ii  $funb  Wann, 
1      *  SBeinftein, 
6      t     gepulvertem  ©elbbolj, 

1  *     engl,  ©cbwefelfdure 

unb  ettvaä  fcfjwefelfaurer  Snbigoauflofung  bargejiellt 
werben* 

9?a$bem  man  ben  3eug  in  biefe  glotte  gebracht 
fyat,  läßt  man  il;n  brei  Süierteljlunben  foeben.  Sollte 
^bie  Sarbe  nod)  tud&t  grünlicb  genug  fepn ,  fo  muß 
man  etwas  fcfywefelfaure  Snbigoauflofung  nad)geben, 
3n  Ermangelung  einer  SSraunflotte  muß  man  ju 
btefen  SSroncefarben  etwas  ©abanljolj  anwenben, 
;  beffen  ©ewi<$t  ju  2  bis  3  $Pfunb  berechnet  wer* 
ben  fann. 

Serner  dd&t  S5ronce  (für  40$fb.)  lofe  2Bolle: 
2)ie  Söolle  wirb  in  ber  2ßaibfüpe  perlblau  gefärbt 
unb  bann  gefpult. 

Sji  ber  mit  reinem  SBaffer  gefüllte  Äeffcl  am 
5tod)en,  fo  ff$t  man  t)tnju :  25  ^Pfunb  gerafpclteS 
©elbbolj,  mit  welchem  man  baS  SBaffer  eine  ©ttmbe 
foc^en  laßt,  worauf  ber  glüfftgfeit  fyinjugegeben 
werben : 

1^  $funb  SBeinftein, 

8  Sott)  SBlaujiein, 

ii  9>funb  Ärapp, 

2|     *     englifd^er  ©anbei, 

2  *  ßurcuma. 

9iac$bem  bieS  2(ÜeS  gut  burd&gefod&t  bat,  bringt 
man  bie  blau  gefärbte  Sßolle  binein  unb  laßt  fte  jwet 
©tunben  gclinbe  fod&en.  Sfi  bie  Färbeflotte  niebt 
mebr  ju  beiß,  fo  werben  berfelben  \\  $Pfunb  Qzifcxu 
tntrtol,  welker  in  SBaffer  geloft  ift,  na*  unb  nacb 
gugefefet. 
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ttm  bie  garbe  ju  fcbönen,  gibt  man  nodE)  etwa* 
Urin  tyinju,  womit  bie  35Me,  obne  ju  focben,  nod 
einige  ©tunben  in  ber  garbeflotte  bleibt;  bann  wiri 
fie  berauSgenommen  unb  gefpült. 

gerner  dd£)t  SSronce  für  (25  $funb)  ©am 
2ud&  ic. :  Sji  ber  mit  reinem  SBaffer  gefüllte  Äeffe 
am  Soeben,  fo  fefet  man  binju:  6  9>fD.  geraffeltes 
©elbbolj,  mit  weitem  man  baS  SSBafferr  eine  ©tunb< 
focben  laßt,  worauf  ber  glüffigfeit  zugegeben  werben 
8  *Pfb.  englifeber  ©anbei,  2  $fb.  ©umacb.  9J?ar 
lagt  nun  2(lle3  eine  SSierteljiunbe  burd£)focben,  bringt 
ben  3eug  in  bie  glotte  unb  laßt  ij)n  anbertbalfc 
©tunben  Focben,  worauf  er  berauSgenommen  unt 
fcerfüblt  wirb. 

Sefet  fefet  man  berfelben  glotte  binju:  1^  5>fb, 
<5tfem>itriol  (Äupferwaffer),  ^  ct)prifd)en  SSitriol,  unö 
wenn  biefe§  aufgeloji  iff,  bringt  man  ben  gut  abges- 
tuften 3eug  wieber  in  bie  glotte  unb  laßt  ibn  eine 
fyalbe  ©tunbe  barin  focben. 

25urdb  Sufafc  Don  S3laujiein  nimmt  bie  garbe 
einen  grunlkberen  ©cbein  an. 

©oll  bie  S3roncefarbe  bunfler  erf<$etnen,  fo  fefct 
man  nodf)  etwas  (Sifenmtriol  ^tnju» 

3wetter  HxtiUl 
Stiftung  t>on  S^otf)  tmb  ©elb  auf  ©eibe. 

£)ie  garben,  weld&e  au§  ber  9Ktf<$ung  be§  9fo* 
tben  mit  bem  ©elben  tyeöorgeben,  werben  auf  ©eibe 
mit  @ampedf)ebolj,  mit  SSraftltenbolj  unb  mit  gifet* 
bolj  bargejiellt.  SDte  ttornebmjlen  berfelben  jtnb  Äa* 
jknienbraun,  3immtbraun  unb  alte  mittleren  ©d&at* 
tirungen. 

Sie  ©eibe  wirb  auf  bie  gewobnlic^e  SSeife  an* 
gefotten  unb  tfdrfer  ober  f$wdd&er  alaunt  SWan 
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f  od)t  bie  #6ljer  jebe§  befonberS  au§  ttnb  mifdf)t  bann 
bie  2(uS?o$ungen  na$  33erf)dltniß  ber  garbe,  treibe 
man  fyerüorbrtngcn  ww,  unter  einanber.  SBenn  ba§ 
S3ab  eine  mäßige  $i£e  erhalten  l;at,  §tet) t  man  ba; 
rin  bte  ©trcfyne  fo  lange  auf  unb  nieber,  bis  fte 
bie  garbe  eingefogen  fyaben.  £>ann  nimmt  man  fte 
fjevauS,  ringt  fte  aud  unb  bef)anbelt  fte  eben  fo  in 
einem  jweiten  33abe,  bae>  in  ber  9J?iftf)ung,  in  ber 
©tdvfe  unb  in  ber  vjpt£e  bem  erften  gleich  ijl.  2fuf 
biefe  SSeife  iß  man  gewiß ,  baß  man  eine  gleiche 
garbe  t>on  ber  ©tufe  unb  bem  ©Cheine  erhalt,  wie 
man  fte  verlangt. 

din  gutes  ßbamotö  erfyalt  man,  fobalb  man  bie 
©eibe,  wie  ju  ©elb,  mit  2(laun  bei£t  unb  fte  bann 
in  einem  fyanbwavmen  SBabe,  bem  man  ein  wenig 
gernambuf  ober  Sapanfyofjabfub  unb  ©e(bl;otjbrül;c 
jugefe^t  t)at,  eine  SStevtelfiunbe  lang  auffärbt,  bann 
iJerauSnimmt,  fpült  unb  appretirt.  Sie  garbe  laßt 
fid)  burd)  33ermef;rung  ber  einen  ober  ber  anbern 
garbeboljbrüfye  nüanciren, 

dtn  fd)öne§  unb  billiges?  33  raun  auf  ©eibe 
credit  man  nad)  ©Araber  auf  folgenbe  Sßeife:  £>ie 
gereinigte  unb  gefpülte  ©eibe  wirb  eben  fo,  wie  ju 
S3laufd^warj;  in  Zlaun  gebeizt,  bann  gefpült  unb 
nun  folgenbermaafen  tterfabren* 

9Äan  füllt  ein  ©efdß  mit  reinem  fyanbfyeißen 
SBaffer,  weitem  man  bie  2fbFod)ung  tton  2  Sßfunb 
gifetl)olj  jufefet,  fdvbt  barin  bie  ©eibe  20  biö  25 
Minuten  lang  unb  nimmt  fte  bann  f;erau§. 

©affelbe  ?Xu3fdrben  in  reinem  SBaffer  mit  2 
$fb*  §ifetfyoljabfod)ung  wirb  wicberljolt,  wonach  bie 
©eibe  einen  bunfelorangegelben  ©runb  annimmt,  unb 
hierauf  fcfyreitet  man  jum  SSraunfdrben  folgenbermaafen, 

Sftan  füllt  ein  ©efdß  mit  reinem  fyanbfyeißen 
SBaffer,  bem  man  bie  2(bfo<#ung  *oon  ganj  wenig 
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fRotbbolj  jufefct;  hierin  färbt  man  bie  ©eibe  15  b\i 
20  Minuten  lang,  worauf  fte  herausgenommen,  ge; 
fpült  unb  appretirt  wirb. 

©oll  baS  SBraun  fet)r  bun!el  werben,  fo  fefci 
man  ber  Stot&boljbrä&e  etwa«  SBlaubolj  ju  um 
färbt  bartn  bie  ©eibe  nod£>  15  Minuten. 


dritter  Xrtittf. 
fltttföung  ton  Sftotf)  unb  ©clb  auf  ^Baumwolle  unb  Cetn. 

®urd>  tie  §3erbinbung  ber  t>erf<$iebenen  tfrter 
beS  Selben,  üomebmlid)  beS  ©elben  beS  2Bau  mii 
bem  Svotbm  beS  SDvlean ,  beS  33rafilienl)ol$eS  obei 
beS  ÄrappS  Iaffen  jjtd)  leidet  alle  garben  ^eroorbrin: 
gen,  welche  bie  9)?ifc$ung  beS  3?otben  unb  beS  ©e(; 
ben  liefern  fann. 

25aS  2(uroragelb  erbalt  man,  wenn  mar 
ba§  ©am  in  einem  SDrleanbabe  bebanbelt  unb  bu 
garbe  burd)  tflaun  unb  3innfalj  auffrißt  33effei 
unb  dd)ter  wirb  biefe  Sarbe,  wenn  man  baS  Sur 
fifärott)  mit  ©alpeterfdure  bebanbelt,  welcfye  mar 
bis  auf  16  bis  18°  33caume  mit  SBaffer  oerbünnt 
bat  Sn  biefer  glüfftgfeit  lagt  man  bie  Stoffe  fall 
fo  lange  liegen,  bis  fte  bie  geborige  ©cfyattirung  er; 
reiebt  baben,  worauf  man  fte  berauSnimmt  unb  fel;t 
forgfdltig  auSwdfcbt. 

Um  baS  Drangegelb  barjujiellen,  färbt  man 
baS  ©am  erjt  auS  ffiraftlienf)olj  bunfelrotl)  unb  be* 
(janbelt  eS  bann  in  einem  ffiBaubabe, 

©oll  baS  ©am  baS  9iingelblumengelb  be* 
fommen,  fo  oibt  man  ibm  auS  SSraftlienbolj  einen 
tyellrotben  ©runb  unb  fe|t  baS  SBaugelb  barauf- 

SBill  man  bem  ©ante  bie  Äarmeliterfarbe 
geben,  fo  gallirt  man  eS  erft,  bebanbelt  eS  bann  in 
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einem  Srleanbabe  unb  gibt  tym  julefet  eine  Bräu- 
nung. 

£)aS  SBraunrotf)  unb  bie  3immtf arb e  wer; 
ben  auf  SJaumwolle  unb  Sein  auf  biefelbe  SBeife,  wie 
auf  2So(le  gefärbt. 

Um  ba£  Älatfc^rofenrotf),  ba3  Sigelrotb 
unb  bie  Äapujtner  färbe  ^eroorjubringen /  gibt 
man  bem  ©arne  erfi  eine  S3ei£e  wn  efftgfaurer 
Sl)onerbe  unb  bann  ein  fd)roacf)e§  S3ab  au§  SJraftliens 
t>olj  ober  aus  Ärapp  unb  enbet  mit  einem  SBaubabe. 
SDiefe  brei  lederen  gavben  ftnb  mehrerer  2(bfiufungen 
unb  ©djattirungen  fdtjig,  welche  öon  ber  Quantität 
unb  bem  S3eifydltnijte  ber  Sngrebienjen  unb  t>on  ber 

!  3eit  abfangen,  wdbrenb  welker  ba§  ©am  in  ben 
SBdbern  beljanbelt  wirb. 

SBenn  man  bie  SBaare  mit  efftgfaurer  T^nerbe 
bei^t  unb  in  einem  £luercitron^  ober  Söaubabe,  bem 
man  S3raftlienl)oIjabfub  jufefct,  befyanbelt,  fo  ertjdlt 
man  bie  fd)6nften  2(bftufungen  üon  Sfabell ,  Sba^ 
mote  unb  Crange,  bereu  ©cfyattirungen  üon  ber  grö; 
peren  ober  geringeren  Sftenge  be3  33rafttienbol$abfube3 
unb  t>on  ber  Temperatur  be3  33abe$  abfangt  SBill 

tl  man  jum  SRotfjen  ßrapp  anwenben,  fo  muß  man 
bie  SBaare  erfi  gelb  färben,  bann  im  Ärappbabe  rö* 

f  tben.  9?ad()  ber  Guantitdt  be$  Ärapp  unb  nad)  bem 
längeren  ober  fürjeren  Surc&ne&men  im  Ärappbabe, 
beffen  Temperatur  jebod)  nie  über  40°  9teaumur 
(leigen  barf,  fann  man  Dom  Crange  bte  jum  t)6ty 
ften  3furora  unb  Älatfdjrofenrotb  färben.  3ur  2)ars 
(teüung  biefer  Sarben  eignet  fid&  befonberS  ber  2Bau, 
bie  £luercitronrmbe  unb  bie  ©Charte.  35a§  §drbe; 
bab  muß  burefy  SBafferbdmpfe  erwärmt  werben,  ober 
ber  Äejjel  mit  einem  au£  gefd^dlten  SBeiben  geflod^ 

ki  tenen  Äorbe  wrfefyen  fepn,  wenn  bie  garbe  gleid&fors 
mig  auffallen  foll.  3Me  gelb  gefärbte  SBaare  fann 
aud)  burd)  ©aflor  fd)6n  orange  unb  feuerfarbig  bar* 
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gejiellt  werben,  aber  otyne  £>auer.  ©oliber  ftnb  bie 
weiter  oben  angegebenen  Orangefarben. 

Sn  ben  Äattunbrucfereien*  färbt  man  auf  fot* 
genbe  SSSeife  orange:  man  gumbirt  mit  effigjaurer 
£l;onerbe  fcon  8°  23.,  ^afffrt  bie  ©tücfe  bei  48°  St. 
bur#  Äreibewaffer  unb  färbt  fte  bei  48  0  91.  per 
etficf  mit  1£  ^funb  Ärapp  unb  1£  $funb  £luer* 
citron  auS. 


ff  flttfte*  Stapitth 

SDltfdöunQ  fceö  ©d^warjcn  mit  anbern  gcirfcen* 

9Kan  f)at  jwar  allerbingä  mehrere  ©ubftanjen, 
mtttelji  beren  man  im  ©tanb  ift,  ben  &erfd)iebenen 
(Stoffen  eine  braune  garbe  ju  geben,  ofyne  biefelbc 
mittelbar  bur<#  eine  SDZifd^ung  t>on  ©cfywarj  unb 
Stotf)  ju  erjeugen,  inbeffen  ftnb  biefe  garbenjloffe 
einerfeitS  nicfyt  eben  jablreidj,  anberevfeitS  fyaben  bu 
baburd)  erjeugten  garbenüancen  nur  wenig  2tbroed); 
feiung,  fo  baß  man  e$  bis  jefet  ttorgejogen  bat,  bu 
braune  garbe  burcbgängig  burd)  9Kifd)ung  ju  erjeu; 
gen.  Um  inbeffen  unferen  ßefern  aud)  hierin  gu 
genügen,  wollen  wir  in  golgenbem  einige  33erfaf) 
rungSarten  angeben,  mittelfi  beren  man  auS  einfacher 
garbefioffen  braune  Sdjattirungen  ju  erjeugen  in 
©tanb  ifh 

(Sin  folibeS  3immtbraun  auf  SBolIe  erzeug 
man,  nad)  ©ramer,  tnbem  man,  auf  50  *Pfb.  SBol 
lentud),  einem  SBafferbabe  wn  etwa  70  üRaaä  SBaf 
fer  16—18  $fb.  orbtndren  Ärapp  jufefet  unb,  fo: 
balb  baö  SBaffer  fod)t,  bie  50  9>fb.  SBollc  hinein 
tbut  unb  ba3  S3ab  auf  einer  Temperatur  t>on  70  bil 
75°  9feaumur  &4lt.  hierbei  wirft  ba§  gett  ber  Mi 
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als  SBeifcmittel,  unb  biefelbe  er&dft  baburdE),  ofyue  bie 
gering jie  ^Benachteiligung  i^rer  Qualität,  eine  fe^r 
fattc  garbe. 

ßin  anberer  garbefloff,  weldjer  jum  äBraunfdrs 
ben  benufct  werben  fann,  tfl  ber  aus  ben  flattern 
be6  ^anttbaumeS,  einer  ©pecieä  tton  Maffia ,  weichet 
in  £Luito  wdd&jl  unb  Don  ben  33ewof)nern  benufet 
wirb,  um  ^Baumwolle  d&ocolabefarben  ju  färben» 
©eibe  erfydtt  baburef)  ungebeifct  ein  jarteS  fiilaS;  fo; 
balb  man  biefelbe  aber  btircf)  irgenb  eine  ©dure 
nimmt,  wirb  ftc  blaßrotbltd&braum  $at  man  bie 
©eibe  Dorther  mit  einem  fauren  ©emifd^  Don  Älaun, 
faljfaurem  Sinn  unb  SBeinjlein  angefotten,  fo  erhalt 
ftc  eine  gldnjenbe  £a<$3farbe* 

25a$  rottye  ©afcmefyl  ber  Bignonia  Chica  gibt, 
wenn  man  baffelbe  mit  fd&wefelfaurem  (Sifenorpbul, 
Äalf  unb  Söaffer  abreibt,  eine  purpurrote  2tufl6* 
fung,  weldbe  an  ber  2uft  bunfelfdbmufcigbraun  wirb. 
SÖBenn  man  in  bie  üerbünnte  2luflofung  SBolIe  bringt, 
fo  fann  man  bmö)  längeres  ober  FürjereS  33erweiien 
im  SBabe  berfelben  fdmmtlid)e  braune  Nuancen  üon 
Siebbraun  bis  S3laßr6tblid)braun  geben.  S3et  einer 
S3ei^e  mit  2(laun,  mit  faljfaurem  3inn  unb  mit  SBein^ 
flein  erl;dlt  bie  SSolIe  im  erjlen  gälte  eine  blaffe,  im 
jweiten  eine  fatte,  im  britten  eine  fdE)mu£igbraun* 
rotfye  §avbe. 

9?ad)  33o3c  fann  man  ba§  efftgfaure  58leion;b 
auf  ben  tterfebiebenen  ©toffen  befejtigen,  tnbem  man 
biefelben  in  einer  2(ufl6fung  üon  neutralem  ober  nod^ 
beffer  baftfd^  =  efffgfaurem  S3let  einweicht,  bann  im 
©chatten  troefnet,  auöwdfcfct  unb  in  ein  SBafferbab 
bringt,  welkes  ©$wefelwafferjioffga3  aufgelojt  mU 
bdlt.  Se  nac^bem  man  bie  S5ei^e  jfdrfer  ober  fcfywd; 
djer  nimmt,  ober  bte  (Stoffe  metyr  ober  weniger  oft 
in  bie  betben  glüfftgfeiten  taucht,  et^eugt  man  auf 
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benfelben  reiche  unb  fatte  ©cbattirungen  *  on  SBrduns 
iicfygelb  bis  jum  ©unfelbraun.  SOBolIe  nimmt  £>ic 
garbe  am  beften  an,  bann  folgt  bie  ©eibe,  hierauf 
bie  £3aumrooUe  unb  julefet  ?eimvanb,  roelcfye  fiel) 
fc&roer  mit  ber  SSetfec  oerbinbet. 

£)ie  Farben  flehen  fe^r  gut  an  ber  2uft  unb  ge* 
gen  ftfyxvcufye  ©duren  unb  ftebenbe  ©eifenauflofung. 
Sßenige  £)rad)men  efftgfauren  S5leie§  reiben  für  ein 
9>funb  SBotie  bin, 

35a3  ©cbroefelroafferjioffgaS  bereitet  man,  inbem 
man  2  Steile  (Sifenfetle  unb  1  Sbeil  ©djroefel  jus 
fammenfcbmiljt  ,  bafjelbe  bann  flein  flogt  unb  in  eU 
nem  Äolben  ba§  ©a3  mit  üerbünnter  ©djrcefelfdure 
bei  gelinber  SBdrme  entbinbet;  faltet  SBaffer  abfor- 
birt  biefeS  ©a$  reicblidf)-  SERan  fonnte  aud),  nad) 
25ingler,  ben  ©cfyroefel  mit  ^otafebe  jufammenfd)meU 
jen  unb  ftd)  ber  2(uf(6fung  ber  ©d^roefelleber  jum 
Sdrben  ber  gebeizten  3euge  bebienen,  rcoburd)  man 
ben  ungefunben  ©erucl)  be§  ©d)*x>efeln>afferjfop  uer* 
meiben  würbe, 

2fu3  ber  Sföifd&ung  be§  ©djrcarjen  mit  t?erfd)ies 
benen  anbern  garben  geben  bie  braunen  garben  b^s 
t>or,  oon  welcben  in  biefem  jroeiten  SEbeile  mebr  al§ 
ein  Wlal  gerebet  roorben  tjt. 

Um  eine  braune  garbe  ju  erzeugen,  bringt  man 
gemeiniglid)  ben  ©toff,  welcher  irgenb  eine  anbere 
garbe  ermatten  bat,  in  eine  (gifenaiiflofung,  bie  mit 
einer  2(u6fodE)ung  t>on  ©alldpfeln,  üon  ©umacb,  üon 
(Srlenrinbe  ober  einer  anbern,  ©atldpfelfdure  unb  ©er* 
bejioff  entbaltenben  ©ubjfonj  t>ermifd)t  tjt,  rooburd) 
ein  ©cbwarjbab  entfielt.  3uweilen  jiet)t  man  ibn 
bloö  buvcb  SBajJer  aus,  ba3  man  mit  ein  wenig  @u 
fenauflofung  üerfefct  bat,  ober  —  waö  jebod)  feiten 
gefebiebt  —  man  fefct  ju  bem  garbebabe  f<$n>efelfau* 
re6  (Sifen  &inju. 
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ffieifpiele  werben  e3  begreiflicher  machen,  in  wel/ 
j  $en  gdüen,  unb  auf  welche  SBeife  man  ben  Umfldn* 
.'  )en  gemäß  bie  Bräunungen  anjuwenben  t)at. 

2)ie  fajlanienbraunen,  fchwarjbraunen, 
faffeebraunen  unb  anbere  braune  garben  färbt 
1  nan  erft  rotb,  bann  bebanbelt  man  ben  ©toff  in  et* 
dem  ©chwarjbabe,  welches  man  fo,  wie  eben  gefagt 
1  korben  tfl,  bereitet  hat. 

Sie  ÄonigSfarbe  bringt  man  baburch  t)ex* 
m,  baß  man  bem  ©tojf  erfi  auf  ber  SÖBaibfüpe  ei- 
nen bimmelblauen  ©runb  gibt,  ibn  bann  in  einem 
EBaubabe,  ba$  mit  bem  jedE)jien  Zt)rile  ©alldpfel  oer« 
fegt  ijt,  unb  jitfegt  in  einem  S3abe  t>on  fchwefelfau* 
rem  @ifen  färbt. 

«Die  Sßolle,  welche  er|f  alaunt  unb  gallirt  wor* 
>en  ifi,  nimmt  in  ben  2(u§f Ölungen  be3  S3raftlien* 
)olje3  unb  beS  ßampecheholjeS,  je  nachbem  biefe  in 
Reichen  feilen,  ober  in  irgenb  einem  anbern  23er« 
;  bdltniß  angewenbet  werben ,  mancherlei  braune 
färben  an,  wenn  man  ju  bem  S3abc  ein  wenig 
^  Sifenauflofung  hinjufefct. 

SÖßenn  man  einen  gefärbten  ©toff  burch  ein 
fSdjwarjbab  bräunt,  welches  im  richtigen  33erbdltniß 
Oer  Sngrebienjen  bereitet  ijf,  fo  befommt  feine  garbe 
?ine  fldrfere  ober  fd)rcdd)ere  £)ecfe. 

©anj  anberS  wirft  eine  (Sifenauflofung ,  welche 
nan  entweber  mit  bem  gavbebabe  üermifcht,  ober  in 
Der  man  ben  gefärbten  Stoff  bebantelt.  v£)ier  bdngt 
Die  ©tdrfe  ber  ^Bräunung  nicht  allein  t>on  ber  £luan; 
titdt  berfelben,  fonbern  vornehmlich  auch  *>on  ben  Sn* 
grebienjen  ber  ifym  erteilten  garbe  ab,  ob  in  biefen 
oiel  ober  wenig  ober  gar  nichts  von  ©atldpfelfdure 
unb  ©erbeftoff  enthalten  ift.  ©ine  garbe  auS  ©all* 
äpfeln  wirb  bunfler,  alS  eine  auS  ©umad),  weil  bie 
rrjien  mehr  ©atldpfelfdure  unb  ©erbejloff  enthalten, 
iW  ber  jweite,  unb  eine  au§  ßampecheholj,  ebenfalls 


648 


au§  bemfelben  ©runbe  bunfler,  al§  eine  au§  SSraft- 
iienbolj;  weniger  ©chatten,  al8  bie  leitete,  credit  ein« 
garbe  auS  Ärapp  unb  bloS  einen  roftgelben  lieber- 
jug  eine  garbe  ouS  @od)enille,  weil  ber  erjfe  wenig 
©erbejloff,  unb  bie  jwette  weber  ©alldpfelfdure,  nodj  ] 
©crbejloff  entölt. 

Söenn  man  in  baS  garbebab,  ober  in  bie  SBeijs 
jen  t>on  Xlatm,  wn  Sinnauflofung  ober  t>on  Snbig* 
auflofung  ©cbwarjbab  mifd)t,  fo  leibet  bie  fd&warje 
garbe  eine  SSerdnberung,  weil  bie  garbet&etle  fid^i 
mit  bemfelben  oevbinben,  unb  bie  33et|cn  einen  St;eil 
ber  fcfywarjen  ©ubflanj  auflofcn.  ©iefeS  gilt  aud)i 
Don  ben  jtarferi  ©duren.  2£uc^  ber  Salpeter  iß  ben 
^Bräunungen  na$Ü)eilig. 

Sn  ber  gdvbung  ber  SBolle  ijl  e§  juweifen 
üortbeilbafter,  mit  Siußfd&alen,   alS  mit  (gifenauflos  1 
fung  ju  braunen.   S)enn  ba§  Sifenbraun  wirb  mit 
ber  Seit  gelb:  ba  hingegen  ba§  9?ußfd)alenbraun of)ne 
SSerdnberung  fu§  feffr  lange  erhalt 

35iefe  SBräunung  ift  aud)  ber  ©eibe  jutrdglid). 
2)aS  Sab  barf  aber  faum  lau  fepn,  wenn  man  Un* 
gleid)l)ctten  in  ber  garbe  üermeiben  will,  beren,  wie 
begannt,  bie  ©eibe  fefyr  fdf)ig  fjL 

Um  Seinen  unb  Saumwolle  Eaßanienbraun1 
ju  färben,  gallirt  man  evjt  ba§  ©am,  bebanbelt  e$ 
bemad)  in  einem  ©cfywarjbabe,  l)ierauf  in  einem' 
S3abe  t>on  ©vünfpan,  unb  bann  in  einem  Söaubabe, 
unb  erhobt  ba3  ©clb  burd)  ein  S5ab  au3  ©elbbol}, 
bem  man  nad)  SBebavf  ein  wenig  ©oba  ober  2llaun 
jufefet.  9?ad)bem  man  e§  gefpült  bat#  gibt  man 
ibm  ein  flarfeS  Ärappbab,  bringt  e§  bann  in  eine 
fd&wad&e  2tuflofung  beS  fd&roefelfauren  ÄupferS  unb 
jiilefct  in  ein  ©eifenbab. 

@in  gutes  S3vaun  eibätt  man,  naeß  SManb  be 
la  datiere,  inbem  man  bie  einmal  gefrappte  unb 
gut  au§gewafd;ene  Baumwolle  in  ein  S3ab  Reißen 
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Safferä  bringt,  bem  man  burcf)  grabwetfen  3ufa£ 
itti>on  ©alldpfelabfub  bic  gehörige  ©cf)attirung  gege* 
tpen  bat.  Sn  biefem  SBabe  arbeite  man  bte  SBolle 
:;i?ine  ^albe  ©tunbe  lang  ab,  brurfe  fie  bann  mit  ber 
;:£>anb  au£  unb  laffe  |§e  abtropfen.  Sann  arbeitet 
tian  bie  SBaumwolIe  in  einem  falten,  mit  fo  t>iel 
!::BifenüitrtolfoIutionr  ale>  bem  Dörfer  angeroanbten 
:  Saüapfetabfub  entfprtd&t,  üerfe^ten  SBajJerbabe  gut 
;ab,  rcdfcf)t  fte  bann  au§  unb  troefnet  fie.  Sann 
:  wirb  fte  jum  ^weiten  ÜRale  gefrappt  unb  in  einem 
iSobabab  uon  1  ©rab  ammvt* 

(Sin  anbereS  33raun  erl)dlt  man ,  inbem  man 
ibie  33aumtt>olle  frappt,  auSringt,  bemfetben  Ärapp* 
babe,  nad)  (Srfovbern  ber  ©d&attfrung  ,  @ifenv>itviol 
jufe^t  unb  bie  ^Baumwolle  barin  burdjarbeitet,  bann 
-auöringt,  abtropfen  laßt  unb  troefnet;  jule^t  n>irb 
j fte  in  flic^enbem  SBafier  forgfdltig  auSgeroafd&en, 
löuöjenmgen  unb  getroefnet. 

SBil  man  jimmtbraun  unb  braunrot^ 
färben,  fo  bebanbett  man  ba3  ©am  erfi  in  einem 
Imtt  ein  wenig  ©rünfpan  üerfefeten  SBaubabe,  bann 
:  in  einer  (Sifenauflöfung  unb  troefnet  c8.  hierauf 
gaüirt  man  ee>  mit  wx  Sotfy  ©aüdpfeln  auf  ein 
■spfunb  S3aumn)oüe  unb  troefnet  c§.  $exnad)  alaunt, 
frappt  unb  fpült  man  e&  3ule£t  fd;6nt  man  eS 
in  fefyr  beigem  ©eifenrcaffer. 

SSermtttcljl  einer  befonbern  33rdunung  fann  man 
burdb  folgenbeS  33erfabren  ein  fejleS  9iafarat  auf 
33aumrcoüe  beworbringen.  SDian  gibt  bem  ©arne 
bie  Vorbereitungen  beö  2fbrtanopelrotl; ,  gaüirt  cS, 
bebanbelt  e3  bann  in  einem  S3abe  üon  falpeterfaus 
rem'ßifen,  welches  man  t>on  reinen  (Sifenfeft* 
fpdnen  unb  mit  ber  £>dlftc  SBafjer  üerbünnter,  fduf* 
lieber  ©d)tt>efelfdure  bereitet  \)at,  gallirt  e£  nod&maW, 
alaunt  e§,  frappt  e3  unb  fdjönt  e§  auf  bie  gewol;n* 
iicf)e  SBeife. 
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Sßenn  man  bem  bur#  bte  ©elbdber  gegangene) 
unb  gallirten  ©am  ein  2Uaunbab  gibt  r  weldjeS  mi 
bem  achten  S^etl  be§  ©ewid)t§  ber  ffiaumwolle  fal 
peterfauren  @ifen3  üermiföt  iji,  fo  wirb  e$  fcfcwarj 
£)urd)  ein  Ärappbab  unb  barauf  folgenbe  ©Ronane 
aber  t>erwanbelt  ft$  bte  fc&warje  garbe  in  f$n?dr£ 
lic&öiolet. 

©ibt  man  bem  baumwollenen  ©arne  eine  SSeifce 
Don  efftgfaurer  Sbonerbe  unb  efft'gfaurem  (Sifen  unb 
bann  ein  Ärappbab,  fo  erhalt  man  ein  bunfleö 
äöraunrotf). 

2öent>et  man  ju  ber  33ei£e  nur  einen  efc 
figfaureS  (Sifen  mit  jroet  Stetten  efftgfaurer  STbon* 
erbe  an,  fo  fdUt  ba§  SSraunrott)  \)?tttxa\\$,  unb  fpielt 
in  bie  globfarbe. 

3w6lf  Steile  efftgfaure  £f)onerbe  unb  nur  ein 
Sbeil  efftgfaurer  @ifen  geben  auS  bem  Ärappbabe  bie 
2(marantbf  arbe, 

33ermitteljf  ber  ^Bräunungen  erbdlt  man  au# 
auf  SBolIe  S3ronce,   ©aüoparb  unb  Sieger«  ■ 
fopf. 

Sie  erffe  biefer  garben  erbdlt  man  auf  folgenbe 
SBeife.  2tuf  25  ^funb  Sud)  focht  man  4  $Pfo.  in 
einen  ©aef  gebunbene  ©elbfyoljfpdne  jwet  ©tunben 
lang,  nimmt  bann  ben  ©atf  au$  bem  S3abe  \)txau$ 
unb  bebanbelt  barin  ba3  £ucf)  eine  ©tunbe.  $cxs 
nad)  nimmt  man  e§  beraub,  fefct  8  bis  12  8ot& 
fd^tvefelfaureS  (Sifcn  unb  1  9)funb  braunen  Ärapp 
ober  2  $Pfunb  ©anbei  Vin^u,  legt  eS  wieber  hinein 
unb  unterhalt  ba3  £ocf>en  fo  lange,  bis  e§  bie  garbe 
erbalten  l)at.  2((§bann  nimmt  man  e§  f)erau3,  lüf* 
tet,  fpüft  unb  troefnet  e§. 

Sie  ©a*>  oparb färbe  wirb  burd)  baffelbe 
SJerfabren  bevuorgebratf)t;  nur  muß  eine  breimal 
fo  ftarfe  Quantität  Ärapp  ober  ©anbei  angewenbet 
werben. 
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i  Um  bie  garbe  beS  9Jegerfopfö  ju  erhalten, 
r>d)t  man  ba3  2ud)  eine©tunbe  in  einem  33ab  au$ 
iliaßdpfeln  unb  ©elbbolj,  nimmt  e£  foerauS,  fe^t  ju 
i  »mfelben  ein  t>albeö  $funb  ©aljburger  23ttrioI/  ober 
i;;2  gotf)  gewöhnliches  fcfywefelfaureS  (Sifen,  4  2ottj 
i  irünfpan  unb  1  $funb  braunen  Ärapp  ober  2 
1  »funb  ©anbei  ^tnju,  legt  ee>  wieber  hinein  unb  uns 
icrbdlt  ba$  &od)en  fo  lange,  bis  e3  bie  »erlangte 
harbe  angenommen  fyat.  |)ernad)  lüftet,  fpült  unb 
j  oefnet  man  es>. 

2)ie  brei  lefctern  Sdrbungen  finb  jwar  nur  auf 
1 Solle  angegeben,  fie  laffen  fid)  aber  aud)  leicht  auf 
;  >eibe,  Sein  unb  ^Baumwolle  anwenben. 

2luf35Me  erhalt  man  ein  fcfyoneS  33raun,  wenn 
|ian  ben  3eug  mit  einem  2ld)tel  feinet  ©ewicbtS 
Ii  laun  unb  mit  ber  weiter  oben  angegebenen  wein; 
i  einfd)wefelfauren  (Sifenbet^e  anftebet,  auSwdfdjt  unb 
um  im  Ärappbabe  färbt,   £)ie  ©cfcattirung  bangt 
m  bem  23evt>dltntg  ber  beiben  33et£mittel  ab.  Söenn 
lan  ben  3eug  mit  4  Sotb  2Uaun  unb  2  Sotb  Äod)* 
tlj  auf  ba§  ^Pfunb  anftebet  unb  bann  in  einem 
jkbe  Don  6ampecf)ebol$ ,  mit  einem  ßufafc  Don  (§U 
[nmtriol  ober  efftgfaurem  ober  weinjlein;fd)wefelfau5 
f  n  @ifen  färbt,  fo  erfydlt  man  ein  dbnlicl)e3  33raun. 

(Sin  feineres  SSraun  befommt  bie  SBoÜe,  wenn 
lan  fie  mit  4  ßott)  3(laun  auf  ba£  $funb  anfie* 
et,  im  ßodjenillenbab  auffärbt  unb  bie  rottje  garbe 
uref)  einen  3ufafc  t>on  efftgfaurem  (Stfen  in  SBraun 
mdnbert. 

Sur  ©eibe  galten  manche  gdrber  brei  ©aber 
orrdtfyig,  einS  au£  @ampecf)ebol$,  ein§  aus>  33raft* 
enbolj  unb  cinS  aue>  ©elbbolj.  Sie  mit  ©eife  au& 
;efo<$te  ©eibe  wirb  alaunt  unb  in  einem  au3  jenen 
rei  Swben  äufammengemifd)ten  33abe  gefärbt.  2(ud) 
tbt  man  ber  ©eibe  einen  Shleangrunb  unb  färbt 
te  bann  im  $8laul;ol5-  ober  gernambufbabe  au§. 
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2luf  10  $funb  ©eibe  nimmt  man  j.  S3.  12  Cot ! 
£)riean,  lojt  ifyn  mit  36  8ot&  $otafd)e  in  ftebenber.i 
SBaffer  auf,  bearbeitet  bie  ©eibe  jroet  ©tunben  law 
in  bem  SBabe,  fpult  fte,  ringt  fte  auS  unb  trocfne 
fte.  hierauf  voirb  fte  alaunt,  burd)  einen  gernam 
bufabfub  gebogen,  enblid)  im  S3(aul;oljbabe,  bem  mai 
etwas  Äupfermtrtol  jufe^en  fann,  aufgefärbt,  ge 
fpült,  abgerungen  unb  getrocfnet 

©cnft  man  über  baS,  was  in  biefem  legten  Äa 
pittl  gefagt  worben  iji,  nacb,  fo  wirb  man  einfel;en 
baf?  bie  ^Bräunungen  ein  widriger  ©egenjfanb  be 
gdrbefunfi,  unb  bie  barüber  erteilten  SSoi fc^rifter 
benen,  reelle  ftd)  in  ibrem  ©ef<$dft  auSjeicfynen  wol 
len,  febr  ju  empfehlen  ftn&. 

SSraun  fann  übrigens  aud)  bur$  einfache  gar: 
bung  mittelft  ber  2fnwenbung  Dieler  ^Pflanjentbeile 
befonberS  ber  Sfinben  unb  SBfdtfer,  welche  ©erbeftof 
entbalten,  bargepellt  werben» 

£>te  2tb?ocbung  ber  (Sidjenrinbe  färbt  SBolle  bau; 
erbaft  braun,  unb  bie  garbe  wirb  lebbafter,  wenn 
baS  Sud)  mit  2(laun  angefotten  worben.  ©er  Ttb-l 
fub  beS  gemeinen  Sofien  (Origanum  vulgare)  fdrbi 
^Baumwolle  unb  Seinen,  bie  man  mit  efftgfaum 
S&onerbe  gebeizt  tyat,  rotbraun,  2Bolle  aber  bunfek 
braun»  £>ie  SBurjel  ber  weißen  ©eerofe  liefert  fcböne  \ 
©d)attirungen  Dom  teuften  bis  jum  bunf  elften  33raun,| 
wenn  bie  SBolle  mit  einer  Äuflöfung  uon  ©aljburger 
SSitriol  ober  mit  (Sifen*  unb  Sinfoitriol  gebeizt  unb 
bann  in  bem  Sßurjelabfube  bis  jur  begehrten  Sarbe 
gefotten  wirb :  bie  ^Baumwolle  wirb  mit  efft'gfaurem 
(Sifen  unb  fdbwefelfaurem  3inC,  ober  mit  einer  ges 
tnifd)ten  2(ufl6fung  Don  ©ifen*  unb  3infoitriol,  ber 
man  SSleijurfer  jufefct,  gebebt»  3Der  ©amenfiaub  beS 
SBoinji  ober  ÄugelfcbwammS  C Lycoperdon  Bovista) 
liefert,  nad)  2eud)S,  faltbare  braune  garben  auf 
SBolle,  <seibe  unb  ^Baumwolle,  wenn  man  \\)\x  burd) 
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Stoßen  in  einer  fc^wacfyen^otafd&enlauge  auflöjt,  unb 
pie  abgefüllte  Äuflofunq   a(S  garbebab  anwenbet. 
/Ul$  33ei£e  roenbet  man  2C(aun,  Stnnfalj,  efftgfauvc 
Kfrotterbe,  ober  efftgfaure§  (Sifen,  ober  eine  5D?ifcf)un<} 
mt§  ben  jwet  (entern  an» 

©ine  fd)6ne,  Don  ©elbbraun  bis  in§  ttcfÄupfcrs 
favbene  gefyenbe  Wartung  liefert  ba3  blaufauve  Äupfers 
Pfyb,  befonberS  auf  ©eiDe  unb  ^Baumwolle.  SRati 
bereitet  baju  eine  33ei£e  au3  efftgfaurem  Äupfer  mit 
3ufa£  üon  efftgfaurer  Sfjonerbe,  buref)  33erfefcung  ei= 
j/ner  2fufl6fung  Don  2Claun  unb  Äupferoitriol  mit 
i  S3leijucfer,  lüftet  bie  SBaare  naef)  bem23ei£en,  wäfd&t 
'fte  gut  aus  unb  jie&t  fie  bann  auf  biefelbe  7txt4  wie 
i  bei  ber  gdrbung  mit  S3erlinevblau,  burd)  ein  S3ab  wxi 
blaufaurem  Äali,  ba§  mit  etwaö  ©$wefelfdure  Der- 
(d?drft  worben. 

(Sine  feljr  bauerljafte ,  aud)  ber  ©eife  unb  ben 
'(Sauren  wiberjlebenbe  braune  garbe  erhalt  man  auf 
folgenbe  2(rt.    3u  einer  2üifl6fung  Don  20  Steifen 
guter  $Potafd)e  in  ffebenbem  SBaffer  fefet  man  10 
'Steile  gel)6rig  jerEleinerter  tbiertfd&er  ©ubflanj,  j.  SS. 
bie  in  ben  ©erbereien  abfadenben  2Cbfd^abfel  Don 
.  ben  Rauten  unb  5  Steile  ©d)wefelblumen,  rubrt 
2ttle§  in  einem  gufkifernen  ©efd£  gut  burd)  einanber, 
]  bampft  e§  bis  jur  SCvoefne  ab  unb  erbiet  e$  unter 
bejidnbigem  Umrübren  unb  mit  forgfdltiger  SSerbü^ 
tung  einer  ©ntjünbung  fo  lange,  bis  bie  SÄafje  fu& 
erweicht,  ^terauf  wirb  nad)  unb  nad)  eine  angemefc 
fene  Sttenge  SBaffer  jugefefct,   bie  3lufl6fung  burd) 
lorfere  ßeinwanb  ftltrirt  unb  bie  bunfelbraune  glüfc 
ftgfeit  in   einem  Derfcfyloffenen  ©efdpe  aufbewahrt 
25iefe  2luflofung  färbt  nad)  tyrer  ©tdrfe  bie  SBaare 
mefyr  ober  weniger  bunfelbraum 
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S3on  einigen  garben ,  welche  man  bcn  23  aimm>  Ottenau  gen 
na*  SEJillape*)  mitteljl  SÄetallfaljen  erteilt. 

(grjier  Ärttfel. 
S3on  bcn  garben,  roeld&e  mit  SOlanganfatjen  erjtelt  werben 

9J?an  erhalt  braune  336ben  (S3tjtre§),  wenn 
man  bie  ©tücfe  mit  faljfaurem  SRangan  grunbirt, 
im  warmen  9fed)en  gut  abtroefnet  unb  bann  auj 
ber  ©runbirmafcfyine  burd)  ftebenb  f>etge  fauflifd&c 
Äalilauge  oon  12°  SSeaume  nimmt  ©te  werben 
bann  an  einem  feuchten  Ort  aufgehängt,  bamit  fie 
anfallen,  unb  ben  folgenben  Sag  in  fließenbeS  SBaffer 
eingelangt,  gefpült  unb  getroefnet,  spafftrt  man  bie 
©tücfe,  wenn  fte  au3  ber  2Cefetauge  fommen,  burd) 
eine  fd)wad)e  2luflöfung  üon  ßfjlornatron  ober  Gtylors 
fall,  fo  fallen  ftc  fogleid)  an. 

Sffienn  man  mit  9J?anganaufl6fung  Don  3°  bi§ 
4°  S3eaume  grunbirt,  fo  erljält  man  fjelle  Üiüancen, 
mit  foldjer  t>on  8°  bis  10°  mittlere  unb  mit  folcfyer 
t>on  16°  btS  20°  fefjr  bunfle. 

35ei  ber  SDrpbation  be§  burd)  bie  2(efelauge  auf 
bie  ©tücfe  ntcbergefd)lagenen  SDlanganorpbulS  wirb 
ber  3eug  immer  mefyr  ober  weniger  gefd)wdd)t,  wa§ 
aud)  ber  gall  ift,  wenn  man  (Sifenorpbul  jur  ßrjeiu 
gung  son  3ioftgelb  auf  Saugen,  bie  mit  ßifenoS 
triol  2C.  grunbirt  ftnb  f  burd)  2fefclauge  nieberfd)ldgt,  ; 
bamit  fte  beim  Anfallen  bejjelben  an  ber  Suft  bunfel* 
rojigelb  gefärbt  werben* 

SSenn  man  bie  3euge  mit  einem  ©emifd) 
au§  gleiten  9ttaaStf)eilen  faljfauren  SSKangan  von 


*)  Manuel  du  Fabrikant  d'Indiennes.  1834.  pag.  227. 
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12°  33eaume  unb  Ijoljfaurem  (Sifen  fcon  berfelben 
Stdrfe  grunbirt,  in  ber  SBdrme  trotfnet  unb  nacb 
2  Sagen  auf  ber  ©runbirmafctyine  burcfe  fauflifd&e 
fauge  t>on  12°  33eaume  nimmt,  an  ber  ßuft  anfallen 
laßt  unb  bann  eine  ©tunbe  in  fließenbeS  SBaffer  em- 
)dngt,  fpült  unb  troefnet,  fo  erfydlt  man  eine  ßar^ 
neiiterfarbe.  SSon  biefer  laffen  fid)  eine  Spenge 
Nuancen  barftellen,  inbem  man  ba3  33erf)dltniß  ber 
BejtanDtljeile  be$  ©runbeS  abdnbert. 

3  w  e  t  t  e  r  %  x  t  i  t  e  U 

ßon  ben  S56bcn ,  roelcfye  mit  JCupferfaljcn  bargejMt  werben 
fönnen* 

1)  ©rün.  9J?an  bereifet  ffrf>  ben  ©runb,  in; 
iem  man  in  2  9)?aa$  SSBaffer  1^  ^)funb  Äupferm; 
'riol,  h  ^Pfunb  ©vünfpan  unb  1  Llotf)  Sehn  ouflojl. 

Sie  ©tütfe  werben  jweimal  auf  ber  SD?afcfyine 
nit  biefem  ©vunb  gefdttigt  unb  bann  im  warmen 
Recken  getroefnet,  2)en  anbern  Sag  nimmt  man  fie 
ebenfalls  auf  ber  ©runbtrmafd)ine)  burd)  faufiifdje 
talilauge  uon  8°  33eaume,  wdfd)t  fie  im  gluß  au$ 
inb  julefct  nimmt  man  fie  nod)  auf  ber  ©runbirmas 
d)ine  buvd)  eine  2(ufl6fung  t>on  16  Sott)  weißen 
Krfenif  unb  8  8ot&  9>otaf^c  in  8  Sttaaö  äBajfer, 
pdfd^t  fie  hierauf  au£  unb  troefnet  fie» 

2)  33lduli$grüm  9J?an  (oft  in  8  9)?aa§ 
[Baffer  1  $Pfb.  Äupfermtrfol  unb  8  Sott)  äBleijucfer 
tuf,  jiebt  bie  ffare  glüffigfeit  ab  unb  fluttet  fie 
u  einer  2fuf(6fung  üon  1^  $fb,  Pr^ftalliftrten  ©run; 
pan  unb  8  Sotf)  SBeinjiem  in  2  9Raa§  (Sffifl.  9Rit 
tiefem  ©emifefy  werben  bie  ©tücfe  auf  ber  SRafd&ine 
)runbirt,  im  warmen  9ve$en  getroefnet  unb  bann 
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bur$  eine  faujlifd&e  Äalifauge  Don  4  0  SSeaume  ge 
nommen,  welcher  man  per  SRaaS  3  2otl;  2£e^air 
moniaf  jugefefet  f)at.  @nbli$  n>äf$t  man  t>te  ©tucf 
auS  unb  trocfnct  fie. 

3)  SRtfd&ung  Don  ©rün  mit  3?ojlgeü 
SJZan  bereitet  ficfc  l)ierju  jwei  ©aber. 

grjlcS  S5a&*  #oljfauve3  (Stfen  Don  12 
SSeaume. 

3wctte8  SBab.  Sflan  loft  in  4  SDIaaS  SSaf 
fer  3  $funb  ÄupfeiDitriol  unb  1  $funb  ©um 
fpan  auf. 

aj  ©elbtid)e§  jOltücn.   S9?an  Dermiföt 
JKfcU  be§  erften  mit  2  Steilen  be3  jroeiten  SSabes 
grunbirt  mit  biefer  glufftgfeit  bie  ©tücfe  unb  trocf 
net  pe. 

b~)  SJinbenbraun.  Sfftan  Dermifcfyt  1  Sftei 
be6  erfien  33abe§  mit  1  SE&eit  be§  ^weiten,  grunbir 
mit  biefer  gluffigfett  bie  ©tücfe  unb  trocfnet  fie. 

c)  Simmt  braun.  Wlan  Dermifd&t  2  Sf)etl 
be§  erfien  £8abe3  mit  1  Sfyeil  be£  jroeifen,  grün 
btrt  mit  biefer  glufftgfeit  bie  ©tucfc  unb  trocf 
net  fie. 

SMe  für  biefe  brei  Nuancen  grunbirten  ©tücf 
werben  nun  entroeber  auf  ber  ©runbirmaftf)ine  obe 
in  einer  Äufc  burdf)  faufiifd^e  Äalilauge  genommen 
welche  man  für  bie  SOiafc^tne  Don  8°  33. ,  für  bi 
Äufe  Don  4°  33.  anwenbet  (Snblicfy  trafst  mai 
bie  ©tücfe  aue>. 

Snbem  man  ba§  33erf)ättniß  ber  83ejknbtf)ei[ 
be§  ©runbeS  abdnbert,  ober  benfelben  mit  SBBajfe 
Derbünnt,  fann  man  eine  SOJenge  Derfc^iebener  9töan 
cen  barjMen. 

4)  9Jiif$ung  Don  ©tun  mit  Sflan 
g  an  braun.  SJ?an  bereitet  fiel)  baju  jwet  SBaber 
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@ r ft e g  Sab.  ©aljfaureä  Mangan  Don  8° 
SJeaume. 

■BroexteS  SSab.  Wlan  löjl  in  t>ter  ÜRaaS 
SSafTer  3  spfimb  Äupferoitriol  unb  1  $ftmb  ©rön* 
fpan  auf. 

Umbra  braun.  9)?an  uermtfd^t  1  £&eil  beS 
erften  33abe3  mit  2  Stetten  be3  ^wetten  33abe£, 
"grunbtrt  mit  btefer  $tufftgfeit  bie  ©tficfc  tmb  trocfe 
net  fte*  Sann  pafftrt  man  fte,  wie  im  6or^^ehcns 
ben  Salle,  burd)  2tefelauge. 

25urd)  üerfd&iebene  SRifd&unqcn  beä  erffen  S5a* 
;be§  mit  bem  jweiten  (äffen  ftcfy  eine  9}?euge  9tu* 
ancen  bavftellen. 

©  v  i  t  t  e  r    2t  r  t  i  E  e  l. 

S3on  ben  SSöben,  rcelrfje  mit  @d&wcfclmetaUen  targcftcKl 
werben  fonnem 

SRttteljl  ber  <S$wefelmctallc ,  welche  auf  bem 
•SBege  ber  3erfe(nmg  buref)  boppclte  2Ba&foerwanbt* 
fcfcaft  erhalten  werben,  fann  man  eine  SERenge  fel)i 
faltbarer  Nuancen  barjMlen.  £>ic  SÄetallc,  beren 
.©d)wefelt>eibinbungen  ft<#  vermöge  il;rcr  $arbe  tjitx* 
ju  eignen,  fmb  j.  S3.  ba3  S3lei,  (Sifen,  Äupfer, 
Sinn  ttnb  SÖiSmtttf).  2Bir  wollen  brei  ju  biefem 
3wecf  geeignete  SSerfabrungSarten  mitteilen,  geben 
aber  ber  erfien  bauon  ben  Siorjug, 

(SrjleS  »erfahre«.  ÜKan  iStf  in  2  SRaaS 
faujlifd&er  Kalilauge  üon  20°  35,  1|  9)funb  votf;eS 
©d&wefelavfentC  auf,  inbem  man  fie  eine  SSicvtcI* 
jlunbe  lang  bamit  fod&en  läßt,  imb  jiel;t  na$  bem 
(Malten  bie  Ware  ^lüffigfeit  ab, 


658 


3weite§  33erfaf)ren.  5D?an  lojt  Schwefel 
orfentf  bei  fcl;v  geltntev  SBdrme  in  2Cefeammontaf  b\i 
jur  Sättigung  auf. 

©ntteS  33erfabren.  SDfan  fcerfe^t  S 
Sotl)  Söaffer  mit  16  Sotl)  $otaf#e  unb  8  Sott 
gebrannten  Äalf,  lojl  bann  bur$  Äcdbcn  1  9>funt 
©d&roefelarfemf  auf  unb  jte&t  bie  flare  glüf% 
fett  ab* 

Um  bie  erjte  glfiffigfeit  anjuwenben,  üerbünn1 
man  fte  nad&  ber  Nuance  bcS  ju  ergielenben  Sfo 
benS  mit  SBaffcr;  für  ben  SBaljenbrud?  wenbet  mar 
fte  ju  26°  33.  an,  für  ben '  #anbbrucf  ju  22° 
33.  2fud)  bie  ^Paffagen,  treiben  bie  ©tütfe  nac£ 
bem  SScbrutfen  mit  biefer  glüfftgfeit  unterzogen  wer: 
ben,  richten  ftcfy  nad)  bem  garbenton  be3  ju  erjielen.- 
ben  33oben§.  2Me  gluffigfeit  muß  immer  mit  ge; 
tötetet  © tdr?e  üerbicft  werben. 

2Benn  bte  ©tüde  barmt  bebrudt  unb  troden 
ftnb ,  pafjtrt  man  fte  burd)  eine  Äufe,  welche  ©alj> 
fdure  uon  2°  33.  enthalt;  ein  ©tüd  muß  bariti 
10  Minuten  lang  bleiben;  l;ierauf  nimmt  man  fit 
Geraus  unb  trafest  fte  au£;  enblidb  pafftrt  man  (ti 
noefy  in  einer  Äufe  burd)  bie  Äuflöfung  eines  bei 
fünf  folgenben  SRetalifalje* 

a)  Äupferauflofung.  SEenn  man  bae 
©tüd  auf  ber  ©runbirmafd^ine  burd)  eine  Äupfer^ 
auflofung  t>on  4°  33.  nimmt,  erl)dlt  man  eine 
ßarmelit  er  färbe;  man  \vä)d)t  e3  bann  au3, 
unb  bamit  ber  unbebrudte  ©runb  fd)6n  weiß  wirb, 
nimmt  man  ba3  ©tücf  hierauf  burd)  fcf)wad)e  ©<$we-- 
felfäure,  wdfd)t  e3  wieber  auö  unb  trodnet  e5. 

b)  331  ei  auflofung.  SBenn  man  ba3  ©tücf 
mit  JBleiauflofung  grunbirt,  erhalt  man  eine  fe&r 
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)unPle  ßarm  eh'terfarbe,  welche  fajl  fcfywavj 
>rfd)eint.  3J?an  fann  eS  aud)  buvd)  eine  in  einem 
Steffel  focfyenfce  SSleiauflofung  l;afpeln. 

c)  2Bt§mut&aufl6fung.  ÜRit  berfelben  er- 
)d(t  man  ein  fd)önee>  Äajlanienbvaun. 

d)  (Stfenauf  lüfungen  liefern  ein  nidjt  ijdU 
>are3  ©dEjtvarj, 

e)  3innauf lofungen  geben  ein  Orange, 
üelcfyeö  nid)t  fetjr  l;altbar  ijt. 


42  * 


dritte*  Sfycih 

£)er  2)rucf  baumwollener  unb  leinener  3euge. 


(Sinleitenbe   SemerFungen   über  bie 
SBaumwollcns  unb  ßeinenb rucf evei 
im  Allgemeinen. 


a<$  bem  33Ieic!)en  werben  bie  Äattune  entwebe 
gebrucft  unb  gefärbt,  ober  bloS  gefärbt,  ober  audb  erfr 
x\cid)  bem  gävben  be£  ganjen  ©tücfS  bebrucft-  9?ad 
ber  SBefiänbigfeit  unb  ^altbarfett  ber  garben  au 
ben  3eugen  werben  fit  in  äd)te  unb  undcf)te  ein 
geteilt*  ©od  ein  garbejloff  bauernb  mit  bem  ©e 
webe  wrbunben  werben,  fo  muß  berfelbe  in  eine 
d)emifd)en  SJerbinbung  mit  bem  SÄaterial  be6  ©c 
webcS  jie^cn.  SBenn  nun  311  lefcterm  gcwiffe  garbc 
ftoffe  einen  l;inldnglid)en  ©rab  c§emifd)er  33erwanbi 
fd&aft  äußern ,  ^  um  eine  fejic  SSerbinbung  mit  iljnei 
eingeben  ju  fonnen,  fo  bebarf  e§  feiner  befonber 
Äneignungsmittel,  unb  man  nennt  btefelben  fubjtan 
ti t> e  §a r ben;  fo  Derbinben  fidf),  afyte  garben  bil 
benb,  ber  Snbigo,  bie  (Sifenauflofungen  mit  be 
SBaumwoIlenjioffen  obne  befonbere  SSorbereitung.  £)i 
meiften  Pigmente  üerbmben  fiel)  aber  nicf)t  et)er  m 
ben  |u  fdrbenben  ©toffen  unb  nicfyt  anberS  auf  eir 
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auerbafte  SBeife,  al§  bis  tiefe  mittelji  gerat  ffer  Äor- 
er.  bie  ju  ben  Stoffen  unb  Pigmenten  jugleid)  eine 
M  df)emif<#er  23erwanbtfd)aft  äußern,    mit  beiben 
urd)  ben  gdrbeprocep  bei  einem  gewiffen  SBärmes 
rabe   cfyemifcfy  Derbunben   worben  ft'nb,  wie  bie§ 
33.  mit  ber  rotben,  woleten,  braunen  unb  fdjwarjen 
;arbe  be§  ÄrappS  ber  gall  ift,   unb  bann  abjef; 
i t> c  Sarben  beißen;  biefe  ÄneignungSmittel  aber 
>erben  33  eigen,  83a  fen,  SttorbantS  genannt 
nb  befielen  in  gewiffen  @rb*,  SDJetall*  unb  $PfIan* 
ifefaljen;    juweilen  werben  aud)  bie  SSet^en  ober 
3efejiigung§mittel  unter  bie  Farben  gemengt  unb 
lit  biefen  jugleid)  aufgebrueft.     ©elten  werben  bie 
Kattune  bur^weg  nur  mit  einer  garbe  uberjogm, 
nb  auefy  bann  werben  meift  t>or  bem  färben  gewiffc 
5alje  al8  ©dbufemittel,  3tefert>agen,  aufgeDrucff, 
•elcbe  bie  SSerbinbung  ber  garbe  mit  bem  ©toffe 
?rl)inbern  unb  bie  aufgebrühten  giguren  weiß  ei^ 
feinen  laffen,  ober  eS  wirb  naef)  bem  %&xben  beS 
anjen  ©tücfeS  an  einzelnen  ©teKen,  burd)  2fufDrucf 
'?wiffer  2(e£mittel,  bie  garbe  an  biefen  ©teilen  ganj 
•rjtort  ober   DeränberL     2£m  tyäuftgjlen  aber  gc- 
'3E)ieI)t  eS  jefet,  baß  auf  ben  weisen  Äattunen  man- 
;;d)faltige  giguren  mit  gewiffen   Seiten  gebrueft 
»erben,  bie  nac^  bem  bann  erfolgenben  ÄuSfärben 
:t  Derfcfyiebenen  garben  erfdjeinen;   ba,  wo  feine 
>ldf)en  Seiten  üorgebrueft  worben,  wirb  burdj 
3S  2Tu3wafd)en  unb  Steinigen  ber  SBaare  bie  wegen 
Rangel  ber  SBeifce  nidE)t  ebemifefy  gebunbene,  nur 
berfldd^lidf)  anflebenbe  Sterbe  weggerafft,  unb  bei: 
Joben  erfc&eint  weiß.   JCußer  biefen  dbemiftf)en  8>ra* 
•ffen  fpielen  audb  bie  Dielen  medjanifeben  S3ortl;eile 
ne  Hauptrolle  bei  bem  garben  unb  Srucfen.  Sie* 
•3  ledere  gefd&af)  längere  3eit  blo3  burdfr  #anb^ 
rbeit;  man  bebiente  ftd;  baju  etne§  mef;r  langen 
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atö  breiten  £)rucftif$e$,  ber  mit  bem  ©rucftucbe, 
einem  Stficf  äöollenjeug  ofene  Slafet ,  überwogen  iji, 
auf  welchem  bann  bie  jtt  bebrucfenbe  SBaare  aus: 
gebreitet  wirb.  35ie  ©rucfformen ,  welche  in  einet 
eigenen  Ttbtbeilung  ber  gabrif,  in  ber  SÄobel; 
f<|neiberet,  t>on  ben  burd)  mebrjdbrtge  geferjeit 
auSfcfyließlid)  baju  abgerichteten  Arbeitern  angefertigt 
werben ,  früher  blo6  aus  SBirnbaumbotj  gefcbnittene 
giguren  entbaltenb,  ftnb  jefet  meiji  mit  mannicfyfalti* 
gen,  mitunter  t)bü)$  jarten  £)bjecten  üerfefeen,  bie, 
burd)  mefftngene  Stifte  unb  Streifen  gebttbet,  in 
bem  #olje  ber  gorm  bcfeftigt  werben.  Sn  neuerer 
3eit  \)at  man  aud),  jur  §3erminberung  ber  febr  jeit« 
raubenben  unb  foflfpieligen  9Kobelfd)neiberei,  jiereo* 
tppirte  giguren  auf  bie  $oljtnobel  befeftigt  unb 
mit  febr  gutem  Erfolge  jum  SDrucfen  angewenbet. 
Um  nun  bie  garbe  ober  SSet^e  gleichmäßig  auftragen 
ju  fonnen,  taudbt  ber  £)rucf er  bie  gorm  in  ein  eigen 
conflruirteS ,  bie  garbe  febr  bunn  aufgetrieben  tnU 
baltenbeS  33ebdltniß  (SbaffiS),  fefct  fte  auf  ben 
3eug  ab,  unb  burdb  mefer  ober  minber  jtarfen  2tuf* 
brucf  bleibt  bie  garbe  ober  SSei^e  auf  bem  Seuge 
baften.  3ur  2tbfürjung  biefer  langfamen  Arbeit  be* 
biente  man  pdf)  bereite  ju  (Snbe  be3  vorigen  Safer* 
feunbertö  ber  ?)lattenbrucfmafcfeine,  welche  aber 
blo6  eine  Sflobifkation  be£  gewofenlicfeen  ÄupferbrucfS 
tft.  Zufy  hm  fpdler  bie  Sitfeograpfeie  bei  bem  $aU 
tunbrucf  in  2(nwenbung.  (Sine  weit  größere  SSer* 
dnberung  inbejjen,  bie  ber  Äattunfabrifatton  in  ted); 
nifcfeer  unb  commerjieüer  vg>tnftd)t  eine  früher  nicfet 
geabnte  2fuebefenung  gab,  brachte  bie  t>or  etwa  50 
Saferen  evfunbene  SBaljenbrucfmafcbine  feersor, 
welche  au$  einem  feorijontal  liegenben  2Ba(jwerfe  be* 
ftefet,  baS  etwas  breiter  alö  bie  jii  bebrucfenben  ®e- 
webe  ifl.  25ie  untere  SBalje  Don  Äupfer  ober  9Ref* 
fing,  in  welker  baS  ju  bvucfenbe  SO?ufler  eingrabt 
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ff,  taucht  jum  £&ett  in  einen  barunter  beftnbltcben 
trog,  ber  bie  25rucf  färbe  ober  33ei£e  enthalt,  welche 
>ber  burd)  ein  an  ber  ©eite  nacb  ber  ganjen  Sange 
oer  SBalje  ^aavfc^arf  aufltegenbeS  2(bjlretcf)emef[er  wie; 
Der  t?on  ber  £)berfldd)e  ber  ftd^  brebenben  SBalje  ab* 
i;ejireift  wirb  unb  babernur  in  ben  baS  Sftufter  bilbeiu 
Den  vertieften  ©teilen  jurücf'bleibt.  2Cuf  biefe  untere 
orücft  eine  barüber  liegenbe  größere  jweitc  SSalje 
ourcb  eigenes  ©ewid)t  unb  jwei  befdjwerte  #e* 
bei;  jwifcf)en  beiben  SBaljen  laßt  man  baS  ©ewebe 
burcfygeben,  welches  burd)  ben  2)rucf  ber  oberen 
:3Bal$e  bie  in  bem  emgraoirten  5)?ujler  ber  untern  be; 
ifmblid&e  garbe  aufnimmt  unb  unmittelbar  üon  bie- 
fer £>rucfmafd)ine  in  einen  Apparat  gelangt,  wo  baS 
aufgebrucfte  Sftujier  fdbnelf  trocfnet. 

p  SMefe  9ftafd)ine  braucht  jum  äßebrucfen  etneS 
©tüdS  SBaare  mit  einer  garbe  nicbt  mebr  Minuten 
alö  ber  ^anbbrucfer  ©tunben  braucht,  ber  überbieg 
inie  mit  biefer  ©enauigfeit  arbeiten  unb  manche  jartc 
SD?ufler ,  wie  fte  auf  ber  9Äafd)ine  bargeßctlt  treiben, 
jgar  nid)t  ausführen  fanm 

3n  ben  legten  je^n  Saferen  würben  jebodj  bur<$ 
angebrachte  SScrbefferungen  bie  Stallungen  biefer  9)?a; 
fd)tne  nod)  fo  erweitert,  baß  man  mit  berfelben  jwet 
bis  fed)3  mit  ben  üerfebiebenen,  unter  einanber  aber 
barmonirenben  Steilen  beS  ÜKujierS  graturte  SBaUen 
uerbanb,  bie,  immer  in  einem  anbern  Sarbetrog  lau* 
fenb,  eben  fo  üiele  üerfd)iebene  Sarben  burd)  eine 
Operation  bem  ©ewebe  mitteilen  unb  alfo  in  wenU 
gen  Minuten  baS  t>ollfül;ren ,  waS  frül;er  nur  burd) 
ein;  bis  jweitaufenbmaligeS  2Tufbrucfen  ber  t>erfd)ie; 
benen  »panbformen  beroerfflelligt  würbe» 

(Sine  wettere  SSerbejTerung  ber  SBaljenbrudPmas 
fd)ine  erfolgte  balb  barauf  in  ber  Änwenbung  ert)a* 
ben  gefdjntttener  ferner  SSJaljen,  bie  fpdter  äugletd) 
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auf  einet  unb  berfelben  SKafc&ine,  mit  fupfernen,  fcer; 
tieft  gramrten  SÖBaljen  angewenbet  würben. 

Sie  bis  ba^in  t>on  dnglanb  auegegangene  33er* 
befferung  beS  med&anifd&en  Sf)eilS  ber  Äattunfabrifa* 
tion  rief  balb  auch  in  anbevn  ßänbem  nicht  nur 
glücfliche  Nachahmer,  fonbern  auch  felbjljldnbige  (Sr* 
fmbet  &evt>or*  £)at)in  gehören  namentlich  bie  t>on 
^errot  in  9?ouen  *>or  einigen  Sauren  et'funbene  unb 
nach  bem  ©rftnber  9)  er  rotine  benannte  ©rucfma* 
fchme,  welche  felbfi  bie  bisher  nur  burd)  #anbbrutf 
ausführbaren  SRuflcr  brudt ,  unb  jwar ,  mit  brei 
t>erf$iebenen  Srucf formen  unb  fiaxben  jugleich; 
bann  eine  von  (Sbuarb  Seitenberger  in  S36f)men  er* 
funbene  SSttafchine,  gleichfalls  jum  ©rfa&e  beS  £anbi 
brudS,  voeld^e  t>on  ber  erstgenannten ,  außer  ber  eim 
fasern  ßonjfruction  ,  wohlfeilem  Herstellung,  leid)* 
tern  ^Bewegung,  ftd)  nod)  taxin  unterfd^etbet,  baj* 
bamit  burd)  einen  großen  Srudmobel  §n>et  bis  ad^t 
»ergebene  Sarben  ober  33ei£en  auf  einmal  gebrudt 
werben  fonnem 

©leiten  Schritt  mit  biefen  wichtigen  med)anU 
fd&en  SSerbefferungen  hielten  auch  bie  meijl  t>on  Sranf*  : 
reich  ausgegangenen  d)emifd)en  Srftnbungen  in  ber 
Äattunfabrifatiom  3iid)t  nur  würben  bie  SSeifcmtttel 
jur  SBefejligung  ber  Farben  vermehrt,  fonbern  man 
erfanb  auch  »tele  neue  ©d&ugmtttel,  welche  \>or  bem  i 
Sdrben  aufgebrudt,  an  biefen  ©teilen  ber  33erbin* 
binbung  ber  Sarben  mit  bem  ©ewebe  entgegenwirkten 
unb  bie  aufgebrühten  SRujier  nach  bem  Sdrben  weiß 
erfd&einen  liefen.  2(uch  lernte  man  balb  SSeifejioffc 
jugleid)  mit  biefen  ©ehu^mitteln  anwenben. 

®urd)  bie  weitere  (Srftiibung,  mittel)!  beS  2tuf=* 
brucfenS  gewiffer  ©duven  unb  ©al^e,  bie  bereits  auf 
ben  ©eweben  aufgebrudten  unb  befejiigten  Sarben 
tmb  33ei£en  jlellenweife  wieber  ju  jerjtören  ober  an* 
berS  gefärbt  erfcheinen  &u  laffen ,  würbe  bie  SJton* 
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■nic&faltigfeit  ber  SRujler  fef>r  vermehrt,  ttmtirtÜä) 
bei  ben  9J?erino3  genannten,  buntfarbigen  Äattunen 
mit  turfifchrotbem  ©runbe. 

2fußer  ber  großen  S3ereicf)erung ,  welche  biefe 
jnbuftrie  übrigens  noch  burd)  bie  Änwenbung  früher 
nicht  benufcter  Pigmente,  wie  j.  SB.  ber  <5t)rom-, 
'bann  SRanganfarben  erhielt,  würbe  ftc  auef)  noch 
wefentlid)  erweitert  burd)  bae>  in  ber  neuern  Seit  ätU 
genommene  ©erfahren ,  nicf)t  nur  bu rd)  £)ampf 
bie  Sarben  *u  bereiten  unb  ju  !od)en,  unb  mit 
bemfelben  bie  garbefeffel  ftatt  mit  geuer  ju  beiden, 
fonbern  auch  bie  Äunfl,  bie  minber  achten  2(ufbrucf; 
färben  mttteljt  eigene  conjiruirter  Apparate  burd) 
£)ampf  üollfomm euer  ju  befefttgen  unb  ba; 
burd)  auch  ben  SJiitjlern  ber  falfcbfarbigen  Äattune 
eine  größere  $altbarfeit  ju  verleihen. 

@S  ijt  leidet  begreiflich;  baß  mit  tiefen  hier  nur 
angebrüteten  (Srftnbungen  in  ben  $auptoperationen 
ber  Äattunfabrifation  auch  bie  fielen  #tlf§arbeifcrt 
unb  Sftebenroerfjeuge  gleichen  Schritt  hielten,  wie  bie- 
fe§  namentlich  mit  ber  ^Bereitungsart  ber  garben, 
ben  gdrbes  unb  SBafd&arten,  ben  Einrichtungen  ber 
^Bleicherei  unb  Färberei,  ben  Ranges  unb  Srocfcnbäu* 
fern  unb  ben  Äppretm-üoiricbtungen  ber  galt  ifh 
©ebort  e§  aber  fchon  ju  ben  SSorjugen  bfefeS  Sh- 
bujiriejweigeS,  baß  er,  in  allen  feinen  Operationen 
auf  wijjenfcf)aft[icf)en  sprineipten  berubenb,  mit  ben 
§ortfd>ritten  ber  naturwijTenfd)aftlid)en  unb  btfef 
ebanifeben  §orfd)ungen  £anb  in  £anb  gebenb,  nicht 
nur  v>on  ber  Sf}eorie  empfing,  fonbern  auch  ftc  burd) 
vielfache  ßrfabrungen  bereichern  l;alf,  fo  ijl  er  auch 
hinfichtlidf)  feiner  SBerwanbtfdhaf*  jur  Äunfl  wichtig, 
ba  bei  bem  gegenwärtigen  ©tanbpunfte  biefer  Sa- 
brifation  unb  ibreS  innigen  3ufammenbang§  mit 
ben  berrfebenben  Stoben  bie  (Srftnbung  unb  'tfnfertU 
gung  ber  üerfd;iebeuen  9J?ujterjeichnungen  eine  ber 
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wid)tigffen  unb  foflfpteltgften  2fbtt)etrungen  ber  SaU 
tunfobrifen  bilbet  unb  fefcr  bduftg  ba$  Salent  unb 
ber  me&r  ober  minber  glücf liebe  ©efcfymatf  ber  3etcö- 
ner  über  bie  ©roge  be3  2£bfafeeS  ber  fabricirten 
Saaras  entfc&eiDet  *). 


<g  r  ft  e  S  8  a  M  t  e  L 

23on  ben  Arbeiten,   treibe  bem  SDrutfe  Bor^ergefjcn  muffen* 

2Btr  f)aben  jwar  bereite  oben,  bei  ©elegenl;eit 
ber  Vorbereitung  ber  (Stoffe  jum  gdrben,  über  bie 
Operationen  beS  (gntfettene ,  ©engend  ic.  ber  oers 
fd)iebenen  ju  fdrbenben  ©egenjlänbe  gefprodben,  jur 
beffern  SJofljtdnbtgfeit  inbeffen  wollen  wir  bter  bie 
t)evfd)iebenen  Operationen  nod)  einmal  furj  anführen 
unb  bei  tiefer  ©elegenfyeit  jugleicb  ba^jenige  mit  bin* 
jufügen,  wa3  ft<$  allein  auf  ben  3>ucf  t>erfcfyiebener 
3euge  bejtebt  unb  frül;er  nicljt  an  feiner  ©teile  ge* 
wefen  wäre. 

@be  bie  baumwollenen  3cuge,  welche  man  Sa 5 
licoS  nennt,  bem  2)rucf  unterworfen  werben,  müfc 
fen  fie  t>ort)er  mehrere  SBebanblungen  erfahren,  welche 
man  bie  Vorbereitung  nennt 

©tefe  befielt  1)  in  ber  Reinigung  üom  gette, 
2)  in  bem  ©engen,  3)  in  bem  33leid)en,  4)  im 
©urcfyjieben  burd)  ein  ©auerwaffer,  unb  5)  in  bem 
jtalanbern. 

£)ie  Steinigung  t>om  gette. 

(§§  ijl  befannt,  baß  bie  Sßeber  baS  ©am,  ba* 
mit  e§  glatt  bleibt  unb  leichter  rutfe^t,  mit  Äteijler 


*)  EoiwerfationSlextcon  b.  ©egenro,  ,  TltL  Äatiunbrutf. 
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unb  $ctt  bejlretcfyen.  25aS  [entere  würbe  burc^  baS 
:  ©engen  fcfymeljen,  baS  ©ewebe  burd)bringen  unb  bic 
2fnnal;me  ber  garben  im  ©rucfe  uerbmbern,  wenn 
man  nid)t  bie  3euge  forgfdltig  bar>on  reinigte.  3u 
biefem  S^ecfe  weicht  man  fie  erjt  24  ©tunben  in 
eine  etwas  d^enbe  2fuflöfung  oon  9)otafd)e  t>on  l 
bis  2  ©raben  beS  S3eaumefc^cn  ?(rdometerS  unb  üon 
einer  Temperatur  üon  30  ©raben  JReaumur  unb 
fpült  fie  bann,  hierauf  fod)t  man  fie  in  berfelben 
Sauge  15  bis  20  ÜKinuten  unb  fpült  fie  abermals. 
£)aS  SBaffer  loft  in  biefer  23ef)anblungbenÄleifter  auf, 
unb  bie  ^)otafc^e  tterbinbet  fic^>  mit  bem  gette  ju 
;  einer  llxt  t>on  Seife,  welche  ftc^>  ebenfalls  im  SBaffer 
auflöji  unb  burefy  baS  ©pulen  weggenommen  wirb. 

£>aS  ©engen. 

35er  3wecf  biefer  33ef)anblung  ift,  bie  feberartU 
gen  gdferd)en  t>on  ber  £)berfldd)e  beS  ßalicoeS  weg; 
i  junefymen,  welche  bie  ©auberfeit  beS  SrucfeS  wrtfiw 
:  bem  würben.  Stfan  ndfyt  gewobnlid)  10  ©tücf  3?uge 
au  einanber  unb  wicfelt  fie  auf  einen  fyoljernen  Gt^ 
linber.  83on  biefem  lagt  man  fie  über  einen  eifere 
nen  ^albcplinber,  ben  man  ftetS  beinahe  weipglübenb 
ert)dlt,  in  einer  gewiffen  Entfernung  auf  einen  anbem 
fyoljernen  ßplinber,  unb  oon  biefem  nod)  einmal  über 
ben  glübenben  ^albcplinber  fyinweg  wieber  auf  ben 
elften  ßplinber  laufen. 

3eigen  fid)  nad)  biefer  SBefjanblung  einige  $etts 
flecfe,  welche  bie  jum  SSorfc&ein  gebracht  bat, 
fo  müffen  bie  ßalicoeS  nod)  einmal  in  einer  fdfrwas 
d)en  Sauge  von  dfcenber  $)otafd)e  fo,  wie  voxt)\n  ges 
fagt  worben  ift,  bemäntelt  werben. 

3m  ©eutfd)lanb  fengt  man  bie  ©ewebe  erfl  nad) 
bem  S3leid)en,  weit  burd)  btefe  Operation,  wie  burd) 
baS  SBafcfyen  unb  SBalfen,  nod)  Diele  gafem  locfer 
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gemalt  werben,  ©anj  feine  ©ercebe  fonnen  ntd£)t 
über  gtübenbem  ©ifen  gefengt  werben,  fonbern  mit; 
telft  brennenben  SBeinfteinS. 

£>  a  §   S3  l  e  i  #  e  n. 

9JodE)  t>or  einigen  Sauren  bebienten  ft$  mehrere 
gabrifanten  jum  S3(eid)en  ber  @alicoe3  beS  ßl)lor$ 
unb  üerftd&crten ,  baß  fie  im  SDrutfe  fef;r  fatte  unb 
fefte  garben  erhielten,  anbere  bagcgen  behaupten,  baß 
tiefet  nur  auf  bie  SDberfldd^e  roirfe  unb  ftnb  511  bcm 
alten  83erfaören  jurücfgcfebvt.   (§3  fd&eint  biefe  £3e; 
bauptung  ein  auf  bie  guvdpt  vor  bemfelben  gegrün- 
betcS  Sorgeben  ju  fepn*   2Öenn  bie  Seuge  bind)  ge; 
poriges  SSeudben  für  ba3  Qhlox*  unb  baS  fdjruefe^ 
faure  ©ab  vorbereitet  roorben  finb,  fo  erbalt  man, 
burd)  wecbfelfeirigeS  Gsintautifoen  in  biefe  SBäber  eine 
völlig  rein  gebleute  SBaare,  bie  auefy  im  innerjten 
ganj  entfärbt  ift,  vctoS  für  ben  25ru<f  bocfyft  notbroen* 
big  ifh    SDa§  alte  S3erfat)ren  befielet  in  golgenbem. 
9Jacbbem  man  bie  ßalicoeS  gut  gefpult  bat,  legt  man 
fie  in  einen  S3äudf)fübcl  unb  gießt  eine  gute^Sauge 
barüber,  mtäfi  man  Don  2  2otb  9)otafd)e  unb  2 
2otI)  gebranntem  Äalf  auf  1  ^funb  ßalicoS  bereitet 
SDfan  ft6ßt  beibe  ©ubftanjen  £u  ^Pulver,   mifebt  fie 
unter  einanber,  gie§t  eine  gereifte  Quantität  SBaffer 
barauf,  rübrt  baS  ©emifd)  in  24  ©tunben  bret;  bis 
viermal  burd£)  einanber,   lagt  ben  ÄalE  fid)  fefeen, 
gießt  baS  Älare  baüon  ab  unb  fodjt  barin  bie  (Sali* 
coeS  fo  beiß  alS  möglid)  5  bis  6  ©tunben.  $at 
man  fie  au3  ber  Sauge  herausgenommen,    fo  fpült 
man  fie  unb  bleicht  fie  bann  5  bis  6  Sage  auf  bem 
Sfafen.   £>a3  Äod)en  in  ber  Sauge  unb  bie  Siafen* 
bleiche  xoitbtxfyoU  man,  bis  bie  ©tücfen  bie  erforber* 
lidje  äöeiße  erhalten  l;aben. 
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2>aS  ©urcö  jiebe  n  burcf)  ©auerwaffer. 

SBeil  e§  fetten  ber  galt  t (T ,  baß  bte  3cuge  im 
Sßeben  nicf)t  einige  Otfcnflerfe  bekommen,  weld)e  nad); 
fyer  burd)  ba3  forgfdltigfte  Sßafcfyen  ntrf)t  ju  vertilgen 
fet;n  würben,  unb  weit  t>on  ber  Sauge  barin  ^Potafti&e 
jurüc? bleibt,  fo  iji  e§  nötfjig,  fte  burd)  ein  ©dfcer* 
waffer  ju  Rieben,  wobei  man  a(fo  üerfä&rt.  Sttatt 
füllt  einen  bleiernen,  auf  einem  Öfen  fiet;enben  Äefc 
fei  mit  SBaffer,  fegt  ben  fecfojigjien  £l)eit  be§  ©e; 
n>id)t§  beffelben  concentrirte  ©cfywefelfaure  &mju  unb 
erbifet  e$  big  auf  35  bis  40  ©rabe.  £)ann  bringt 
man -bie  an  einanber  genahten  ßalicoe§  auf  ben  über 
bem  Äeffet  befmbiicfyen  £>afpel  unb  winbet  fte  mit 
©efdjwinbtgfeit  eine  gute  SSiertelftunbe  auf  unb  nie; 
ber,  wobei  man  fte  mit  einem  ©toefe  in  bie  Siefe 
bxivSt,  baß  fie  immer  untergetaucht  bleiben,  hierauf 
ringt  mnn  fte  über  bem  Äejjet  au'8,  fpült  fte,  of)ne 
allen  SSerjug,  forgfdltig  in  fliepenbem  SBaffer, 
rollt  fte  bann  gefcfywinb,  entweber  mit  einer  gewobn; 
liefen  glatten  SBelle,  ober  mit  einem,  in  ber  Sange 
mit  Spinnen  üerfebenen  ßplinber  fo  lange,  bis  man 
an  üerfd)iebenen  ©teilen,  wo  man  faugt,  feine  ©pur 
tton.©dure  mel;r  febmeeft,  unb  troefnet  fte  bann, 
©cfymecft  man  aber  ©dure,  fo  muß  man  ba3  ©pü; 
len  unb  Sollen  wieberljolen ,  fonfl  ^iel)t  ftd),  wenn 
wenn  ba§  2Baffer  uerbunjtet ,  bie  ©dure  jufammen 
unb  jerfript  ba§  ©ewebe, 

25  a  3  Äatanbern. 

SBenn  bie  ßalicoeS  trogen  ftnb ,  fo  bref)t  man 
fte  burdj  bie  Äalanber^  ober  ßt)linbermafd)ine,  um  bie 
emporfiel;enben  ©teilen  nieber  $u  brüefen  unb  tfynen 
©lanj  ju  geben,  ©inb  bie  ßaticoeS  falanbert,  fo 
laffen  fte  ftd)  leichter  bruefen,  bie  gormen  legen  ftd) 
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überall  gleid)  auf  unb  werben  weniger  abgenutzt, 
©er  Sttübe  beS  ÄalanberS  fann  man  ftdf)  überbeben, 
wenn  bie  GalicoeS  mit  ber  SBaljenbrucf; ,  ober  mit 
ber  ^lattenbrucfmafcbine  gebrueft  werben  follen. 


3  tp  c  t  t  c  ö  £1  a  p  i  t  c  I. 

23on  ben  SBerbicfungSmitteln. 

£>ie  t>erf$iebenen  SSei^en  unb  garbenbrüfyen,  wel* 
d)e  bei  ©elgenbeit  be3  ÄattunbrutfS  ober  be3  33e* 
brucfenS  ber  2einwanb  unb  anberer  Stoffe  in  Ilm 
wenbung  f  ommen,  würben  in  bem  3ujtanbe  &on  2>er- 
bünnung,  in  i\>elcf)em  fte  erjeugt  werben,  feine  fc^av- 
fen  ßontoure  geben,  fonbern  nad)  allen  Seiten  aue* 
fließen,  wenn  man  ifcnen  nicf)t  auf  eine  ober  bie  an; 
bere  2trt  burd)  jßerbiefung  eine  gewiffe  Gonfijtenj 
gäbe.  Sie  SRtttel,  burd)  welche  biefe  SBerbtcfung  be; 
wirft  wirb,  ft'nb  &5c&fi  £>erfdE)iebenartig.  SRtc&tä  bejlo 
weniger  ijl  e3  bur<$au3  ntdbt  gleichgültig,  welcf)e3 
S3erbicfung6mittel  man  ju  einer  ober  ber  anbern  £)pe; 
ration  anwenbet,  inbem  bie  wfcf)tebenen  d)emifd)en 
unb  pf)t)ftfd)en  (gigenfd&aften  auf  bie  Seiten  unb 
garbenbrüfjen  einen  t>6c^|T:  t>erfd)iebenavttgen  (Sinfluß 
äußern.  9)?an  wirb  mit  ein  unb  bemfelben  23erbif; 
fungemittel  bei  t>erfdf)iebenen  Setzen  einmal  fatte  unb 
gldnjenbe  garben,  ein  anbermal  matte  unb  jarte 
Farben  erhalten,  unb  umgefefyrt.  Qtben  fo  baben  ba3 
2(ufweid)en  ber  SSet^en  unb  garten  in  glujjroaffer 
ober  anbern  SSdbern,  unb  bie  üerfd&iebenen  lieber: 
fd&lagungSoperationen  einen  bebeutenben  Einfluß  bei 
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ber  5Baf)l  be£  83erbicf ungSmittetö ,  unb  eS  bcbarf  oft 
fet)r  groger  ©acfyfenntniß ,  um  $u  befh'mmen ,  ob  eS 
jwedfmdßiger  fcp,  bic  SöerbtcfungSmittel  ait§  bem 
£f)ierreid)e,  au3  bem  ^Pflanjenreic&e  ober  gar  au6  bei- 
den 3?eid)en  gemifdjt  anjuwenben. 

2iu3  bem  ^flanjenreicfye  beftfeen  wir  eine  große 
SSKenge  t>on  SBerbicfungSmitteln,  unter  benen  wir  l;ier 
Die  folgenben  anführen. 

£)te  ©tdrfe.  ©tdrfemef)t  wirb  au3  üerfcfyie; 
benen  *Pflan$en  gewonnen,  am  meijlen  aber  gebrdud)* 
lid)  ift  ba3  SBeijenjidrfeme&l  unb  ba3  Äartoffelfldrfe* 
mef)(.  2)a3  ©tdrfemebl  wirb  üon  faltcm  SBaffer, 
Äetfyer  ober  SBetngeifi  ni<#t  aufgelöft,  bilbet  aber, 
wenn  ee>  troefen  auf  einen  <ütein  gerieben  unb  t^ann 
mit  SBaffer  benegt  wirb,  einen  fieifen,  jdben  Ä(eijler, 
Der  fef)r  fejl  etntroefnet.  25urd)  fyeißeS  SBaffer  fcfewiüt 
Da6  ©tdrfemef)l  auf  unb  erflarrt  beim  (Srfalten  ju 
Älcijler.  25a3  ©etreibefHrfemefyt  erforbert  ju  feiner 
Äuflöfung  eine  Temperatur  üon  68  —  72°  fReaixm., 
Äartoffelfidvfemefyl  etwaS  weniger. 

Die  aSei^enmet)ljldrfe  ijl  eins  ber  gebräuchlichen 
SScrbidfung§mitteI;  man  bebient  ftd)  tyrer  f)auptfdd); 
lief)  ju  SSorbrucffarben ,  ju  bunten  2)ru<f  färben  unb 
jju  sollen  unb  fronen  Safetfarben.  Sie  Sfffgfdure 
in  benfelben  jerfe^t  ba£  33erbicfung3mitte(  letd)t,  bod) 
fann  man  biefem  oorbeugen,  wenn  man  ben  abge; 
fochten  SSerbicfungen  etwas  2fmmoniaf  jufefet.  Sarte 
unb  belle  Sarben  unb  2>cf  färben,  welche  fein  Sjtutfs 
miflbab  pafftren,  werben,  buxö}  ©tdrFe  oerbieft,  leicht 
wolfig,  unb  ba§  Siiolet,  weld&eS  man  burd)  Ärapp 
erzeugen  will,  wirb  nie  fo  fd)6n,  al§  wenn  man  ee> 
mit  ©ummi  uerbieft  bat. 

3ur  83erbirfung  wenbet  man,  je  nad)  bergigen* 
fdjaft  ber  S3eifce,  ob  ffe  fauer,  neutral  bafifcf),  jiarf 
ober  fcfywacty  ijl,  auf  ein  9J?aa§  4—12  2otf)  ©tdrfe 
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an  unb  Unit  antuet  beffer,  roenn  man  fo  wenig  aß 
moglid)  ©tarfe  jufefct,  ofjne  jebodE)  barum  ber  gel;6rt= 
gen  ßonftjiens  hn  fcx)aben ;  man  wirb  baburcf)  immer 
dotiere  unb  fernere  Sarben  erhalten. 

Seim  SSerbitfen  üerfdt;rt  man  folgenbermaafen. 
Sn  ba$  jur  33erbicfung  beftimmte  ©efdp  fyut  man 
t>ie  abgewogene  Srdvte  unb  fügt  einen  Sbeil  ber 
garbenbrül;e  ober  S3?i£e  falt  binju,  inbem  man  2((le3 
gut  buref)  einanber  rubrt  Sarauf  fefct  man  aud) 
ben  9teji  ber  33ei£e  2c.  ju  unb  bringt  2((le§  unter  be* 
frdnbigem  Umrühren  langfam  *um  Äedjen,  bis  baf? 
felbe  gut  von  bem  9?ül)rer  ablauft  £)ann  wirb  bie 
SKafie  attSgegoffen  unb  bis  jum  (Srfalten  geriibrt, 
9Ran  tyat  firf)  fe£;r  wobt  oerjufeben,  baß  bie  Wlafii 
nid)t  anbrennt» 

!Db  ©etretbejiarfe  mit  Äartoffeljldrfe  öermtM 
fet),  erfennt  man,  wenn  man  biefelbe  mit  gleiten 
©ewidjtetbeilen  ©aljfdure  üon  13°53eaume  falt  oer; 
fefjt,  worauf  fd)  ein  2fmeifengerud)  entwickelt,  wenn 
bie  33erfdlfcf)img  aud)  nur  im  geringsten  ©rabe  jtatfc 
gefunben  bat. 

Äavto ffe Ifiarf e  bat  mit  ber  SBetjenfrarfe 
jiemltd)  gleiche  (Sigenfcfjaften,  bo$  ifi  fie  bei  fauren 
SBafen  nidjt  gut  anwenbbar,  weil  bie  Sarben  baburd) 
wdfferig  werben. 

SDäS  SBetjenme&l  wirb  eben  fo  angewanbt, 
wie  bie  SBeijenjidrfe  unb  üorgüglid)  ba,  wo  jene 
wdfferig  werben  würbe  ober  wo  mau  fef>r  feine  SDZii? 
fier  bruefen  will.  Sic  SJevbicfung  mit  2Bei$enmebI 
lojl  ftd)  jebo<$  febr  leidet  auf,  weswegen  aueb  bie  bap 
mit  bebrueften  SBaaren  nur  Furje  3eit  im  glupwajjer 
bleiben  bürfen  unb  aud)  nid^t  burd)  beipe  2Bafferb& 
ber  pafftrt  werben  Bwien  '9Äan  wenbet  beim  SSer^ 
biefen  obngefdbr  ben  fünften  Sfjeil  mef;r  an,  a(3  man 
©tärfe  brausen  würbe. 
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©ummi  arabicum  unb©ummi  ©enegal 
werben  nad)  ber  SBBctjenjtärfc  am  meijlen  jur  SBcrs 
Dtrfung  angewanbt  £>od)  liefert  baffelbe  ganj  an* 
Dere  SKefultate  als  jene;  beim  einmal  muß  man 
mef)r  baüon  in  2fnroenbung  bringen,  unb  e$  m* 
\$\väd)t  bie  garben  bebeutenb  unb  gibt  ifjnen  wem* 
5er  geuer  unb  gülle ;  bagegen  aber  fallen  alle  ba> 
mit  eräugten  garben  feiner,  gleic&maßiger  unb  burcf)- 
i'cfytiger  au3,  unb  e3  lofen  ftdb  bie  unterliegenben 
färben  nid>t  nur  ntc^t  auf,  fonbern  e3  ftnbet  babet 
iuc^  ein  gewiffeS  ®urd)fcf)einen  jtatt,  weswegen  man 
>iefe  SSerbitfung  l)auptfdcf)li$  bann  anwenbet,  trenn 
tian  mehrere  garben  über  cinanber  fallen  laffen  will. 

Ärapp,  SSiotet  unb  fitlad  werben  mit  ©ummi 
>f)t  fd)6n,  wogegen  man  e$  ju  <Sd)warj  unb  SBraim 
'iid)t  anwenben  barf.  9ttancbe  SBeißen,  bei  benen 
>ie  SBaffö  üorwaltet,  üerbtefen  ftdE)  fcfywer  obee 
\ax  nic^t  mit  ©ummi,  wogegen  bajjelbe  bei  ben 
^efevüagen  gegen  bie  Snbigofüpe  üorjügli<#  braud^ 
ar  ijl. 

2)a§  S3erbicfen  ber  SSei^en  unb  garben  mit 
?5ummi  gefd)ief)t  tfyettö  warm,  t&eilS  falt  unb  jwar 
h  bem  SSerfoältniß  t)on  16  —  24  ßotf>  ©ummi  auf 
SWaaS  glüfftgfeit     SWan  l6jl  ba3  ©ummi  unter 
ejiänbigem  Umiübren  in  ber  glüfftgfeit  auf  unb 
aßt  bann  biefelbe  buref)  ein  ©ieb  laufen.   Um  ben 
Jarben  mefyr  Äorper  ju  geben,  fefct  man  benfelben 
ft  etwas  ^)fetfentbon  *u.     Sie  garben  für  ben 
janbbruef  erforbern  weniger  SSerbicfung,  al§  bie  für 
en  SJiafd&inenbrucf.   Sttan  barf  übrigeng  bie  S3er* 
iefung  nidE)t  *u  ffarf  machen,  inbem  bie  bamit  t>er* 
?feten  glüfftgfeiten  fonft  nicfyt  geborig  in  bie  gafern 
er  ©ewfbe  einbringen  unb  &u  fcfyneU  trorfnen,  um 
ie  jum  tfuflöfen  ber  garbejloffe  angewenbete  ©fftg- 
Sure  gehörig  einwirken  laffen  &u  fönnen* 
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Djlinbifc&eö  ©ummi  btent  ßfterä  jur  Söei 
fdlfd)ung  beS  ©enegaUSummi  unt>  ftef>t  in  feint 
ÖBirfung  jwtfdjen  bem  Senegal  unb  bem  @umit 
arabicum  mitten  inne.  SBehn  ©ebraucfce  weid)t  ma 
25  $>funb  ©ummi  in  140  9Raa§  fölteS  gluffaaffi 
eine  9iacfyt  binburd)  Palt  ein,  am  9ßorgen  ert)i£t  ma 
c8  bis  auf  65°  SReaumur  unb  rüf>rt  eS  6—7  ©tur 
t>en  lang  bei  un&eränberter  Temperatur  gut  un 
£)ann  treibt  man  eS  burd)  ein  jlarfeS  ipaarftel 
bringt  ben  SSobenfafc  lieber  in  ben  Äefiel  unb  wii 
berbolt  bie  Dperation  mit  neuen  140  9)faafen  2Baff< 
üollftdnbtg  nodf)  einmal,  worauf  man  ben  SJucfjian 
abermals  mit  140  SJfaaS  Söaffer  aufloft  unb  w 
üorl)er  wrfdbrt.  Sie  erflen  jwei  glui'ftgfeiten  jtr. 
als  SSeittcfungSmittel  brauchbar,  bie  lefcte  btent  fta 
SBaffer  bei  neuen  2(ufl6fungSoperattonen. 

Äirfc&gummt  leitet,  wenn  eS  rein  ift,  gu 
©ienjte,  unb  bte  bamit  üerbitften  Safelfarben,  n< 
mentltd)  SHlaS  unb  ©e(b,  unb  bie  Ärappfarben  fall« 
baüon  fefcr  gut  au§.  9Jad)  t>.  Äurrer  lojt  man  b< 
©ummi  folgenbermaafen  auf,  9Äan  bringt  6  $fur 
geflogenes  unb  geftebteS  ©ummi  mit  40  SRaaS  Falt« 
glugwafferS  in  einen  Äöbel  unb  lagt  eS  unter  oft 
rem  Umrühren  48  ©tunben  j!ef)en,  worauf  man  i 
mit  nocfy  20  SftaaS  falten  SBafferS  in  einen  fupfe 
nen  Äe||el  bringt  unb  bei  45°  Sfeaumur  2  ©tunbc 
bigeiiren  laßt,  bann  auf  60°  9feaumur  4  ©tunb< 
lang  erhalt,  barauf  auf  70°  treibt,  t  ©tunbc  lar 
fo  erhalt  unb  nad)  unb  nadf)  erf  alten  laßt.  Sie  5 
SD?aaS  betragenbe  2luflofung  wirb  burd)  ein  £aarfti 
getrieben.  3u  bem  SJücfjlanbe,  ber  wieber  m  b< 
©inwetd)fubel  gefd&uttet  wirb,  bringt  man  t>on  9?eue 
6  $funb  ©ummt  unb  40  SWaaS  Söaffer,  worai 
man  il)n  unter  3ufa£  son  20  SßaaS  SQBaffer  eben  ru 
t>orl;er  befjanbelt  unb  wieberum  55  9ttaaS  ©umm 
auftofung  erhalt   2fuf  ben  fe^r  6etrd<#tlic$en  8iüc 
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(Tan*  fommen  50  9Saa§  SBaffer,  bem  man  nacf)  60 
©tunben  wieberum  20  5D?aa£  jitgießt  unb  wie  vw* 
ber  üerfdbrt,  worauf  man  wieberum  50  STOaaS  ^uf* 
lofung  erhalt.  2luf  ben  9?ücf|Tanb  fommen  30  3»aa$ 
SBaffer,  reelle  na*  80  ©tunben  mit  110  9ftaa§ 
SBaffer  Derbünnt  unb  wie  üor&er  befyanbelt  wer-- 
ben,  worauf  fte  nocf)  120  2Kaa3  ©ummiauflofung 
liefern. 

£>ie  mit  Äirfc^gummt  t>erbi<ften  Sarben  galten 
bie  Sftitte  jwifcfyen  ben  mit  ©tdrfe  unb  ©ummi  Sc* 

i  negal  üerbicften,  bod)  jinb  fte  beffer,  alö  bei  ber  Um 

i  wenbung  Don  oftinbifcfyem  ©ummi. 

©eroftete  ©tdrfe  er&ält  man,   wenn  man 

i  Sartoffelmefylftdrfe  in  einem  üerfd)loffenen  ©efdße  fo 

'  lange  erbiet,  bis  fte  ftd)  aufblaset  -  unb  wie  frfjarf  ge* 
bacfeneS  S3rob  riedf)t.  2)te  Sttaffe  i|i  bunfelbraun; 
laßt  man  jte  aber  bis  jum  ©rauwerben  rollen,  fo 

j  verliert  fte  §  üon  tyrem  ©ummi.   Sn  ber  SBirfung 

t  fiel)t  bie  SSerbidF ung  mit  grrofteter  ©tdrfe,  ju  ber 
man  20  —  24  Sotf>  ©tdrfe  mit  1  SRaaS  glftfffgfeit 

F  f^fet;  5tx>tfd^en  ben  ©tdrfe  s  unb  ©ummifarben 
mitten  inne  unb  ifi  beim  #anbbrucf  fefyr  gut  ju  brau* 
djen,  nod)  üortbeil&after  beim  9J?afd)inenbru(f. 

©tberS  ©ummi  au£  ©tdrfe,  welcfjeS  burdb 
eine  SJerfefcung  ber  ©tdrfe  mit  ©cf)wefelfdure  unb 
nachmaligen  3ufa£  t>on  Äreibe  gewonnen  wirb,  ijl 
beim  Snbigo,  fowobl  jum  SBaljenbrucf  al§  jum  £>anb; 

\  brucf  ganj  fcorjüglicf)  brauchbar. 

©ummi  aus  ÄartoffeU  unb  SBeijen^ 
jldrfe  erfydlt  man,  inbem  man  bie  ©tdrfe  fo  lange 
über  Äofylen  befyanbelt,  bis  fte  als  eine  braune  ©üb* 
jianj  ftufammenlduft.  9?ad)  bem  ©rfalten  ftoßt  man 
fte,  loft  fte  in  SBaffer  auf,  laßt  fte  burcf)  einen  SBeu; 

:  tel  laufen  unb  bampft  fte  bann  gelinbe  ab.   £)aS  fo 

i  erhaltene  ©ummi  bient  als  83erbicfungSmittel  für  er- 

43* 
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bige  unb  melaüifdfoc  S3ci£en  unb  für  bcrfcl)iebene  Sa« 
felbrucffarben. 

Sragantl)  ©ummt  ifi  ein§  ber  beften  8Ser# 
btcfungSnüttel  unb  ftel)t  über  ber  ©tdvfe,  obgleich  e$ 
bei  Ärappfavben  nid)t  fo  anwenbbar  tjl,  als  bie  lefc* 
tere.  9)tan  wenbet  beim  SSerbicfen  ber  S3ei£en  unb 
garben  f  bia  2  2otb  feinen,  gejbßenen  ünb  geftebtett 
Svagantt)  auf  1  9)?aaS  gluffigfeit  an  unb  bavf  nid)t 
5U  mel  Sragantl)  nehmen,  inbem  baburcfy  bie  Farben 
&u  fd)lüpfrig  werben  unb  ntcfyt  gut  auf  ber  Sorm 
fieben.  Sur  Äuflofung  vüt)rt  man  ben  Sragantl)  mit  i 
ein  wenig  ber  erwärmten  glufftgfett  an,  laßt  ben 
bicfen  S3vet  bann  12 — 24  ©tunben  ftefyen  unb  gießt 
cnblicfy  ben  9feft  ber  §lüfftgfeit  baju,  worauf  man 
alles  gut  burd)?od)en,  bann  unter  beftdnbtgem  Um* 
rubren  Ealt  werben  laßt  unb  jule^t  bu.d)  ein  $aar* 
fteb  f$ldgt.  Sie  mit  Sragantf)  serbicften  garben 
galten  ftd)  jiemlid)  lange. 

©alep  gewahrt  ein  t)ortreff(td)e§  33erbtcfung§s 
mittel  unb  Derbicft  8 — lOmal  metjr  aI3  ©ummt»  Set 
gepulverte  ©alep  leijlet  faffc  bie  ndmlicben  SMenjle, 
wie  ber  Sragantb,  unb  bie  bamit  üerbicften  3)rucF< 
färben  laffen  ftd)  fajl  bejjer  arbeiten,   als  bie  mit  • 
Sragantf).   S5ei  ben  Ärappfarben  ijt  ba§  33erf)dltniß  i 
wie  beim  Sragantl).     ©aure  färben  werben  bamit 
ieid)t  wdfferig,  bod)  fann  man  bem  bur<$  einiges?  (£r> 
warmen  wieber  abhelfen»    SD?an  wenbet  gewoljnlid) 
auf  t  3J?aa3  glufftgfeit  1^  —  2|  ßotb  gepuderten 
©alep  an.     £)ie  ju  t>erbicfenbe  glüfftgfeit  wirb  in 
einem  Äeffel  jum  ©ieben  gebraut,  unb  ber  ©alep 
unter  bejidnbigem  Umrübren  baju  geftebt;  barauf 
lapt  man  bie  Sftifcbung  eine  3eit  lang  unter  jtetem 
Murren  gut  auSfocf>en,  nimmt  fie  bann  Dorn  Reiter, 
rübrt  fie  falt  unb   Idßt  fte  burd)  ein  #aarfieb 
laufen. 
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©riedf)if$e*  <£>euf  anritt  (foenum  grac- 
cum)  war  fru()ert)in  ein  fef)r  gebräuchliches  33er* 
btcfungSmtttel,  wirb  jefct  aber  nur  nocfc  wenig  angc* 
wenbet.  2)erfe(be  gall  gilt  t>on  bem  Slofyfameu, 
ber  aud)  jefct  nur  nod)  febr  wenig  in  Xnwcnbung 
fommt,  ba  anbere  33erbicfung$mittel  beffere  SMenjle 
leiten. 

Unter  ben  §3etbicfung§mitteln  au3  bem  ZfyUxs 
reiche  erwähnen  wir  fyier  nur  bie  folgenben. 

©er  St  fehler  (ei  m  ijl  ein  ganj  t>orfreff(icf)e3 
SBerbicfungSmtttel,  inbem  bie  mit  bemfelben  üerfegtert 
Farben  an  25aued)aftigfeit,  @(an$  unb  gullc  burd) 
?eine  mit  anberen  SBerbicfungSmitteln  oerfe^ten  über* 
troffen  werben.  SSorjüglid)  gut  faden  bamtt  einige 
Safelbrucffarben  auS.  2)aS  SSertyältnifl  jum  SSerbifs 
'en  tji  ^  Sbcil  Seim  gegen  \  WtfiÜ  ©ummi.  ©anj 
•orjüglid)  bewahrt  er  ftd)  bei  ber  baftfcfccffigfauren 
Sleiauflöfung,  in  bem  SSerbdltnip  üon  8  —  10  2otf) 
eim  auf  1  SttaaS  glüfftgfeit. 

Sie  £aufenblafe.  SBan  wenbet  bie  Raufen* 
lafe  nur  beim  ©olb;  unb  ©ilberbruef  an.  3u  bie^ 
'm  3wecfe  muß  fte  aufgclojl  werben,  inbem  man  1 
>fb.  ffein  gefdjnittene  unb  jcrfd&lagene  #aufenblafe 
t  1^  SttaaS  SBaffer  eine  9?a$t  binburdE)  einweiht, 
inn  4  SttaaS  bejien  ^Branntwein  unb  ein  fyalbeS 
?aa6  glußwafier  jugiegt  unb  ba$  ©anje  über  Äobs 
n  unter  bejiänbtgem  Umrühren,  bis  aüeS  aufgelojl 
\,  erwärmt,  aber  ntc&t  ?ocf)en  lagt. 

©ummi  (Surrogat»  SMcfe  Don  SBilfinS  in 
nglanb  erfimbene  SRifdbung  ijl  weiter  nichts,  als 
n  fiarfer  *Pergamentleim,  ber  mit  SStermofi  unb 
jefer  wfefct  tjh  Qtx  laßt  fxd^  faflt  mit  allen  gar* 
In  Derfefccn  unb  rentirt  gegen  arabifcfyeS  ©ummi  ge* 
jn  400  $rocent.( 

2tuS  bem  Mineralreiche  fyabm  wir  nur  ein  ein- 
lies SBcrbictungSmittcl: 
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£>en  9)fetfentf)on,  bie  ^)feifenerbe,  unb  aucfy 
biefe  ijl  fein  eigentlich  33erbicfungSmittel,  fonbern 
wirb  bloe  angeroanbt,  um  ben  25rucf  färben  mef)r 
Äorper  ju  geben,  üorjüglid),  roenn  man  mit  ©ummi 
(Senegal  ober  Arabicum  oerbicft  f)at.  SBenn  man 
ibn  mit  anbern  SSerbicfungSmitteln  in  Süerbtnbung 
bringt,  muß  man  fcod&jl  uorfu&ttg  ju  SBerfe  gelten, 
ba  er  einerfettS  bie  SSafen  jiarf  einfallt  unb  fte  fo 
tterbinbert,  gehörig  in  bie  ©enoebe  einbringen,  am 
fcererfeitS  mit  ben  33erbicfung§mttteln  eine  compacte 
Sage  üon  §arbe  auf  bem  (Stoffe  bilbet,  welche  bu 
(Simmrfung  ber  (Sfftgfäure  auf  bie  S3aft"3  $erl)inbert 
©er  anjuroenbenbe  £f)on  muß  möglich  eifenfre 
fepn,  ftd)  fettig  anfüllen  unb  mit  bem  SBaffer,  inberc 
er  ftd)  feftr  fein  üertfyetlt,  einen  jdf)en  Seig  btlben. 

3u  mandben  Arbeiten  bebient  man  ftd)  aud)  ju 
fammengefefcter  33erbicfung6mittel.   £)af)in  gebort: 

©tdrfe  unb  SBei jenmef)!,  geroobnlid)  jt 
gleiten  Reiten,  bei  garben,  in  benen  (Sfjtgfäur 
vorwaltet. 

©tärfe  unb  ©ummi  ©engal,  ebenfalls  51 
gleichen  Steifen $   üorjügtid)  bei   Ärappfarben  an 

wenbbar. 

©tärfe  unb  Sragantl),   3u  biefer  S3ermi 
fd&ung  bilbet  man  ftd)  eine  jlarfe  SEragant&auflöfun  i 
unb  fefct  auf  1  SDJaaS  SBcifce  ober  garbeflüffigfei  j 
12—15  2otf>  ©rärfe  unb  ein  &albeS  ÜJtoaS  Sragantfc  ■ 
auflofung  ju.   2Me  fo  üerbtdten  garben  bruefen  ftc 
beffer,  wenn  fte  einige  Sage  gejlanben  fyaben. 

©tärfe,  ©alep  ober  Sragantt)  unb  ©um 
m  ^Senegal.  9J?an  mengt  1\  $fb.  fein  gefloger  I 
©tärfe,  1  sJ)funb  fein  gepulüerfen  ©alep  ober  Srcj 
gantf),  2  $Pfunb  fe^r  fein  geflogenes  unb  geftebte  I 
©ummi  Senegal  gut  unter  einanber  unb  fegt  bax>c  j 
6-7  Zot1)  auf  1  Waat  gluftfgfett  jn. 
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©ummi  Senegal  unb  Sragantf)  wirb  ba 
angewanbt,  wo  eine  beilere  bie  barunter  liegenbe  bunf- 
lere  garbe  ntcf)t  auflofen  foü ;  aud)  bei  33oben;  unb 
i2)ecf färben  oon  fcbwierigem  2)ru<f.  SRan  loft  für 
il  SKaaS  garbeflufftgfeit  J  big  1  8ot&  Sragantf)  auf, 
•mt)xt  14—20  iotf)  feingefloßeneS  ©ummi  ptnju  unb 
(oft  aüeS  über  bem  geuer  unter  bejiänbigem  Ums 
rubren  auf,  worauf  man  eS  buvd)  ein  feinet  Sieb 
treibt, 

©ummi  Senegal  unb  Äirfd&gummi  leis 
fiet  bei  einigen  Ärappfarben  fefyr  gute  JMenfte.  SBan 
oerbicft  1  9Waa§  Sarbeliquibum  mit  10  ifotl)  ©ummi 
Senegal  unb  l  bis  1^  ßotf)  Äirf^ummi,  wie  ge- 
»öljnlic^e  ©ummiauflofung. 


©rittet  Sl  a*>  l  t  e  h 

S3on  ben  SBdfcen  jum  £)rutfen  ber  (Jalicoeö* 

Wlan  barf  fyierju  feine  dnbern  33ei£en  an  wen; 
Den,  als  foldfje,  beren  Saure  tl;rer  ©runblage  fd&wad) 
anfangt  unb  fiel)  verflüchtigen  laßt-  Sxagt  man  ein 
iSalj,  alS  SSeil^e,  in  einem  febr  concentrirten  äuftanb 
auf  ben  Stoff,  unb  bie  ©runblage  beffelben  legt  ftd) 
bei  feiner  völligen  Serfe^ung  unb  gdnjlicfyen  CnitweU 
d)ung  ber  Saure  an  benfelben  an,  fo  erhält  man 
fel)r  fatte  garben»  3)ie  efftgfaure  Sbonerbe,  baS  ef* 
jtgfauvc  Sifen  unb  bie  verriebenen  3innauflofungen 
leijien  vollkommen,  waS  man  von  einer  jweifmäßtgen 
SBei^e  forbert,  unb  werben  febr  bäuftg  im  £>rucf  ber 
baumwollenen  unb  leinenen  ©ewebe  angewenbet. 
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£)ie  fßtlfyn,  welche  man  beim  ©ruef  bet  ic'm 
wanb  gebraust,  ftnb  faft  biefelben,  beren  man  ftd) 
jur  SSefefitgung  ber  garben  auf  SSaumwollc  bebient,  i 
bie  Jfnwenbung  aber  tjl  ganj  öerfc&ieben. 

S  t  fi  c  r  2£  r  t  t  f  e  L 

SSetfccn  $u  retten  gar&en. 

120  Sannen  ftebenbeä  Söaffer, 
150  $Pfb.  gepulverten,  ganj  reinen  2ttaun, 
50  $)funb  gepulverten  S3(etju(fer  (efftgfauree 
SBlei), 

6  ?)fb.  fdufltd&e  9>otaf*e  ober  ©oba, 

6  |)fb.  gepulverte  Äreibe  unb 

S  ?>fb.  gemahlenes  gernambufbolj. 

Sn  einen  Sotttc},  welker  200  Sannen  faffen 
fann,  gießt  man  bie  120  Sannen  ftebenbeS  SBajJer,  | 
fct>üttet  ben  2(laun  unb  gießt  bie  2lusfod&ung  beS  §er*i 
nambufboljeS  hinein  unb  rührt  alles  burd)  einanber.i 
SSenn  ber  2llaun  ftd)  aufgelofi  hat,   fefet  man  benj 
Söleijudfer  binju  unb  rührt  baS  ©emifd)  wieber  einige 
3eit  burd)  einanber.   Sängt  bie  glufftgfeit  an,  ftd) 
ju  Eidren,  fo  fluttet  man  in  flehten  Steilen,  umj 
eine  ju  ftavfe  (Schwung  ju  oermeiben,  erji  bie  tyoU\ 
afd)e  unb  bann  bie  Sreibe  hinein,     hierauf  rul;rt ' 
man  baS  ©emifd)  nochmals  eine  ©tunbe  lang  burd) 
einanber,  lägt  eS  ftd)  fegen  unb  nimmt  bann  fo  viel 
bavon,  als  man  bebarf. 

25ie  2tuSfod)ung  be§  gernambuf&oljeS  wirb  bloS 
barum  binjugefe^t,  weil  bie  33eifce  an  ftd)  feine  gavbe 
bat,  bamit  ber  ©rutfer  bei  feiner  Arbeit  etwas  wt 
ben  2(ugen  hat,  wonad)  er  ftcfc  rieten  fann. 

UebvigenS  ficht  man  leicht,  waS  bei  biefer  83er* 
mifc^ung  vor  fid^  geht*   JDer  2üaun  unb  ber  S3let- 


jucfer  jerfefcen  einanber,  unb  e8  erjeugt  ftcf)  tyeilS 

; :  fd&wefelfaureS  33lei,  weldt>e3  ftd^>  au3fd[)eibet  unb  ju 

i  SSoben  fallt,  tl;eil§  effigfaure  Sbonerbe,  welche  in  ber 
glüfftgfeit  gelojt  bleibt.  £)iefe  enthält  außerdem 
noch  ein  wenig  f<^n)efelfauveö  Äali  ober  fchwefelfaure 
©oba  unb  fchwefelfauven  Salt.  £)iefe  beiben  ©atje 
aber  ftnb  ber  rotten  gavbe,  welche  nach  bem  Ärap; 
pen  Dermtttelji  tiefet  SBeifce  |>en>orge^t  #  nicht  nacb^ 
thcilig.  SRan  fonnte  auch  tf)rc  (Sntjlebung  in  bec 
Bereitung  ber  SSet^c  leidet  ttermeiben,  wenn  man  ffe 
babei  wegließe,  bann  aber  müßte  man  wenigflenS 
boppelt  fo  Diel  SBleijutfer,  al§  uorgefebrieben  iji,  ans 
wenben,  wa§  ben  $Prei$  berfelben  beträchtlich  erleben 
würbe.  SBenn  man,  jiatt  be3  2(laun  reine  effigfaure 
2bonevbe  anwenbet,  fo  erreicht  man  feinen  3wecE 
leichter.   Snbeffen  ijl  i£>re  3ufammenfe§ung  in  ben 

i  Betriebenen  ©ruefereien  t>erfdE)ieben. 

3u  bem  tfdrfjlen  Stotf),  weldE)e§  ba3  erjleJJfotf) 

;  genannt  wirb,  uerbieft  man  biefe  ißeifce  mit  ©tärfe; 
foll  baö  dioit)  fdbwdcber  ausfallen,  mit  ©ummi. 
3u  bem  jweiten  9?otb  üevbicft  man  6  $Pfb. 

;  S3ei^e  mit  2|  $Pfb.  ©ummi ,  ba§  man  in  2  9)fb. 

•  Faltern  SBafjer  geloft  bat,   wobei  man  bie  9)itfdE)ung 

i  wol;l  burch  einanber  rufyvt. 

3u  bem  b ritten  9lotl;  fcermifcht  man  eine 
Äanne  SSci^e  mit  5  ^Pfunb  in  bret  Äannen  falten 
SBafferS  geloffen  ©ummi. 

Äuf  biefe  SBeife  fann  man  jtch  leidet  alle  ©tu; 
fen  9iotl),  Don  bem  bunfeljien,  bis  ju  bem  helljien 
Slofenrotl),  üerfd£)affen. 

SMefe  23ei£e  ijl  auch  ju  ben  gelben  färben  au3 
2Bau,  auS  ©elbfyolj  unb  au3  £luercitronrinbe  in 
allen  ©tufen  anjuwenben. 
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Sroeiter  UxtiUl 

ßet§e  gut  fdjtrar$en  garbe* 

24  9>fb.  (Stfenbeifce,  ober  ©cfywarjtonne,  ober 

bolgfaureS  (Sifen  üon  gleicher  ©tdrfe  unb 
8  ßotl)  fc&roefelfaureS  @ifen  ((Sifenmtriol). 
©a§  lefctere  lojl  man  in  Der  erjlern  auf,  gießt  baä 
Älare  baoon  ab,  tntfc^t  na$  unb  nad)  4  spfunb 
©tdrfe  barunter,  erbiet  bae>  ©emifdb  unter  jletem 
9?üt)ren  in  einem  Äejjel  unb  nimmt  e3  oom  geuer, 
wenn  bie  Stdvfe  wollig  jerfodjt  iji.  #at  man  bie 
2fbfid)t,  bie  (Sifcnbeifce  burd)  ba§  fc&roffelfaure  Gnfen 
ju  üerfidrfen,  fo  ift  e$  rdtf)lid)?r,  8  %ot\)  23leiju<fer 
jur  3arf*&img  beffelben  anjuroenben. 

(Sine  anbew  ©etge  jur  fdjroar$en  gorbe. 

8  9Hunb  ©ifenbeifce  unb 
2\  $>funb  ganj  feines  SBcijcnmebf. 
2)0$  2Beijenmel)l  rü^rt  man  nad)  unb  nad)  mit 
einem  Steile  ber  (Sifenbeifce  jufammen,  gießt  ba§ 
Uebrige  binju  unb  lagt  ba3  ©emifcfc  12  ober  24 
©tunben,  ober  aud)  nod)  langer  fielen.  2>ann  foc&t 
man  e8  eine  l)albe  ©tunbe  ober  fo  lange;  bis  es  bie 
Steifheit  eines  SEeigeS  erlangt  f)at,  nimmt  es  oom 
geuer  fyerab  unb  rüt)ft  ee>  fo  lange  burd)  einanber, 
bte  eS  erfaltet  ijh  v£)erna<$  brücft  man  e3  burdj  Seins 
tranb  ober  reibt  e3  burdj  ein  ©ieb  unb  gebraust  d 
jum  Äufbrucfen. 

gDiefc  33ei£e  gibt,  üermittelfi  eineS  SJabeS  au§ 
(5ampe<$et)ol$  unb  üorjüglid)  au3  Ärapp,  ein  fd)6ne3 
©$ivarj. 

9iad)  Dingler  wirb  baS  fupferbaltige,  efftgfaure 
ober  fyoljfaure  (Sifen  mit  Söort&eil  bm  £ävfleUung 
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ber  fc#roarjen  garben  benufct.  2fuf  200  $funb 
efftgfaure  ober  ^oljfaurc  ßtfenbrübe  fefct  man  t>rci 
$funb  gejlogene§f  fd)n>efelfaure3  Äupfer  unb  t>rci 
$funb  SBleijucfer  ju,  rü^rt  ba§  ©anje  einige  ©tun* 
ben  lang  gut  burd)  einanber  unb  roenbet  nad)  t>6üU 
qcr  2(bfldrung  bie  fyelle  glüfftgfeit  an.  3n  meieren 
gabrifen  roenbet  man  gleich  beim  2lnfefcen  ber  ©fen« 
beifce  geflogenen  ©rünfpan  an. 

dritter  2Crti?el. 

föeifcen  ju  moleten  garben. 

2)ie  trioleten  garben  in  allen  tfbfiufungen  unb 
©cfyattirungen  finb  burd)  eine  jebe  flattere  ober  fcbivd* 
dbere  ßifenauflöfung  berttorjubringen.  (Sine  jebe 
SJtanufaftur  bat  f>icrtn  itjr  eigenes  SSerfabren;  man 
gibt  ber  (Sifenauflofung  eine  2tbdnberung  burd)2ttaun, 
burd)  ©alpeter,  burd)  Äod)falj  ober  burd)  Äupfer* 
falje,  rooburd)  ein  jldrferer  ober  fdjrodcberer,  rotier 
ober  blauer  ©d)etn  bewirft  wirb.  Sine  üKifcftung 
t>on  6  Steilen  (Sifemritriol  unb  einem  Ztytil  Äupfer; 
Ditviol,  in  SBafjer  aufgeloff,  unb  burd)  7  Steile  efftg* 
faureö  S5let  jerfe|t;  gibt  eine  gute  33eifce  für  oiolete 
Sarben;  je  mebr  ftc  mit  SOBaffer  üerbünnt  wirb,  bejto 
beller  erfdjeinen  bie  ©d)attirungen. 

<Sr jleS  SStoIet. 

82  $funb  (Sifenbeifce, 

16  9>fb.  SBafJer  unb 
8  Sotb  cpprifc&er  SSitrioI. 
2fuf  1  9)funb  biefer  S3ei£e  wenbet  man  jur  SSerbif; 
fung  %  $fb.  geputoerteö  ©ummi  an. 
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3n>eit*S  ßSioUL 

Wlcei  wrbünnt  jrcei  Steile  ber  t>ort>crgeI)cnben 

ffieifce  mit  einem  Steile  SEafJer  unb  ttevbicft  fu 
eben  ja. 

drittes  23  i  o  l  e  t. 

9J?an  tterbunnt  2  Steile  ber  SBei&e  jum  erffen 
Söiolet  mit  3  feilen  SSaffer. 

2Cuf  biefe  SBeife  erhalt  man  alle  ©tufen  t>on 
83iolet  üon  ber  jtdrf|len  bis  3U  bem  f$u?dd)]len 

33ermijcl)t  man  bie  S3ei^e  ju  ber  rotfjen  gare 
be  in  gerotjjen  S3erl;dftntffen  mit  ber  SSet^e  ju 
ber  fc$tvarjen ,  ober  jii  ber  üioleten,  fo  credit  man 
föei^en  ju  einer  großen  Zn^l  ton  färben,  wie 
&  23.  gu  folgenben. 

83et£e  jur  Äaf  feefarb  e. 

20  fjfb*  (Sifenbeifee, 
4  9)fb.  S3ei£e  $u  bem  erjlen  Sioit) 
8  $fb.  SBafTer, 
ücrbftft  mit  ©tdrfe. 

SBeifce  jur  glofyfarbe  ober Äarmeliterfarbe. 

6  $fb.  33ei£e  ju  bem  erjlen  8? otl?  unb 
2  $funb  gifenbeifce. 

Seilte  ju  ©unf elbraun. 

4  *Pfunb  S3eifce  $um  evjten  3to\\)  unb 

1  $funb  ©ifenbei^e. 

©eifce  ju  Äaflanienbraun. 

4  9)fD.  ffieifee  jum  erjlen  SSiolet, 

2  fffc,  SBci^e  ju  bem  erjlen  9?ot$  unb 
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4  $funb  fd&n>efclfaure5  Sifcn  ((Sifenüitriof), 
.Da§  man  in  bem  ©cmtf<$  betber  23etfcen  auftöjfc 

föeifce  ju  ©raunrotl)  (9J?orboro). 

16  $Pfb.  33ei£e  jum  erften  SBioIet  unb 
24  «Pfb.  SBetfee  jum  erjfeft  Slott). 

SBeifcc  ju  bunflem  £Ua5. 

2  *Pfc.  S3ei§c  jum  erften  SSioIet  unb 
2  |)fb.  33ei£e  jum  jroetten  SJoty. 

5B c t fee  ju  gellem  83iolet. 

2  $fb.  S3ei^e  jum  erjicn  23iolet  unb 
6  $fb.  SSeiöe  jum  jweiten  9?ot£. 

23etfce  jut  33tfamfarbe  (jum  ©unfelbraun). 

2  |)fb.  SSeifcc  jum  evffen  STotb  unb 
6  $)fb.  SSeifec  jum  ©dbwarjen. 

Öeifce  jum  3nfarnat  (^roifc^en  Äirfd)rot&  unb 
Sfofenrotf)). 

20  *Pfb.  SBet^c  jum  erjlen  Siofy  unb 
1  $PfD.  SSei^e  ju  ©djroavj. 

Seiten  ju  bcn  SDlioenfarben. 

£>te  SSet^cn  jum  evffen,  jroeiten  unb  britten 
öiolet,  auf  welche  ein  2Baubab  folgt. 

föeifce  jut  SRefebafarbe. 

Sie  fi3eifee  jur  glof;favbe,  bic  mit  SQau  auSge* 
arbt  wirb. 


686 


SHertee  StapltcU 

jßon  ben  2Cufbrucf färben. 

<5o  nennt  man  bie  mit  ©tdrfe  ober  mit  ©urmr 
mbieften  garben,  welche  unmittelbar  auf  bie  ®e 
webe  aufgebrueft  werben. 

9tur  *wei  Don  biefen,  ba§  Snbigblau  unb  ba 
öiojigelb,  finb  debt, 

(grjler  Xrtifel. 
©laue  ttufbrudfarbe. 

3n  5  (Simern  ober  120  $funb  SBajTer  Foc5 
man  15  $funb  $otafd)e  unb  6  ^Pfunb  gebranntes 
Äalf  eine  balbe  ©tunbe,  um  bie  erflere  d&enb  j 
machen,  fefct  bann  6  $funb  geflogenes  £>permeri 
(<Sd)wefelarfenif)  l;inju  unb  unterhalt  ba3  Äod)e 
eine  33ievteljlunbe,  wdfjrenb  man  ba3  ©emif$  m; 
einem  ©patel  bejldnbig  burd)  einanber  rü&rt.  3 
baffelbe  ein  wenig  erfaltet,  fo  feftütttet  man  6  9)fb 
in  ein  partes  $uloer  jerrtebenen  Snbig  l;inju  unj 
rul)rt  eö  wieber  fo  lange  burdj  einanber,  big  fk 
biefer  aufgeloft  t)at,  xva$  man  erfennt,  wenn  ei' 
auf  weißeS  ©lag  gefegter  Kröpfen  ber  glüfftgfeit  gel 
evfcfyeint.  5Bdf)renb  biefelbe  nod)  l;eiß  i|i,  oeibitf 
man  jebe  Äanne  mit  l  ^Pfunb  ©ummi  ober  jebe 
spfunb  mit  8  8pt&  ©tärfe. 

SSftan  muß  tiefe  glüfjtgfeit  forgfdlttg  Dor  be 
85erül)rung  ber  Suft  bewahren  unb  barf  fte  nur  an 
wenben,  fo  lange  fte  nod)  gelb  ober  wenigfienS  grün 
licfygelb  ift.  ffiSirb  fte  blau,  fo  muß  man  fie  t>o: 
Steuern  mit  einigen  9)funben  dfcenber  tyotafäe  un' 
SDpevment  befyanbeln. 
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9?a<$  £>ingler  fann  man  biefeS  fi3(au  mit  85** 
fcittgung  beS  t>er  ©efunbfyeit  nachteiligen  @d&u>efefc 
avfe'nifS  auf  folgende  2frt  bereiten.     Sin  unb  ein 
balb  9)jamb  üom  bejlen  ©uatemala=3nbig  wirb  mit 
SBaffer  jum  feinflen  ©aft  abgerieben,  mit  40  ^futlfi 
i  Sauge  aus  6  §)funb  guter  Jj)otafd)e  unb  5  9)funb 
fvifd)  gebranntem  ÄatI  bereitet,   in  einem  kupfernen 
,  Äcffcl  über  ba$  geucr  gefegt,  1£  $funb  frifd)  ge- 
brannter, mit  SBaffer  ju  S3rei  gelobter  Äalf  binetn 
gebraut  unb  uad)  einigem  Umrübren  ba$  auö  fünf 
f)funb  3innfalj  gefällte  ätnnorpbul  jugefefct.  2Benn 
bie  garbe  bocbgelb  geworben  ijt,  fegt  man  12  sPfb. 
geflogenen  ÄanbiSjucfer  ^inju  unb  rül)rt  fo  lange, 
bi£  ber  ÄanbiSjucfer  ftcö  aufgeloft  bat,  worauf  man 
:  10  9>funb  gejlogeneö  unb  geftebteä  ©enegalgummt 
i  jufefet.   3Wan  nimmt  bie  §arbe  üom  geuer  unb  be* 
;  wal)rt  fte  in  einem  üor  bem  ßutritte  ber  2uft  t>er* 
fcbloffenen  fteinernen  ©efdß  auf.   i©ie§  33lau  eignet 
i  fid)  jum  warmen  ©vuef,  wie  gum  SBal jenbruef ,  unb 
[  ift  beim  Auftragen  mit  bem  ^tnfel  ber  ©efunb&eit 
>  ber  Arbeiter  ntd^t  nad)tbeilg. 

@bcbem  würbe  biefe  2ütfbrucffarbe  febr  jlarf  ges 
braucht,  jefct  aber  beinahe  gar  nid£)t  mebr.  SDfan 
jiebt  tt>r  eine  anbere  uor,  bie  jwar  einen  flär!ern 
©d)ein,  aber  weniger  gejligfeit  fyat,  welche  man  fcon 
^Berliner  35lau  auf  folgenbe  SBeife  bereitet. 

Sfflan  fluttet  in  eine  ©d&üffel  üon  ©teingut 
8  2otb  gart  gepufoerte§  unb  burcbgefiebteS  fd)6neS 
^Berliner  S3Iau;  gießt  nad)  unb  nad)  fo  üiel  ©aljs 
fdure  barüber,  baß  ba£  ©emifd)  bi§  gur  25icfe  eineS 
©prupS  wbünnt  wirb;  rübrt  e§  einen  Sag  über 
jiünblid)  einmal  burd)  einanber  unb  üerbieft  ei  bann 
S  mit  4  bis  7  Äannen  ©ummiwaffer,  je  nad&bem  man 
eine  bunfle  ober  blaffe  ©cfyattirung  erhalten  will, 
©efct  man  biefem  SSlau  4  2otf)  3innfalj  ju,  fo  He? 
fert  c§  eine  bauerfyafte  garbe. 
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3  iv  ei  t  c  r   2t  x  t  i  f  c  l 

9loti)t  2Cufbruc?farbe. 

SD?an  ?od)t  l  spfunb  S5raftlienf)olj  in  2Äannen 
SBujJer  2  ©tunben  au3,  gießt  bte  Ware  glufjtgfeit 
frmtfi  ab  unb  fod&t  ftc  bis  auf  eine  Äanne  ein. 
Staun  Dermifcf)t  man  ftc  mit  fo  Diel  oon  ber  33ei£e 
«i  bcm  erften  9?otb,  al§  $u  einer  fronen  rotf;en 
Savbe  erforberlid)  iji,  unb  Derbidft  fic  mit  einem  f)aU 
bcn  sPfimb  ©tdi$e;  3?  dtter  bie  2UiS?od)ung  be3 
Jüraftlienfyoljeö  iji,  befio  fcboner  nnrb  bie  gaibe. 

Sie  äSBraftlien&oljabfod&ung  erbalt  man  am  be* 
pen  buvd)  2Ut6jiebung  mittel)!  SBafferbdmpfen  ober, 
nadb  SMngler,  burd)  folgenbcS  S3erfal)ren.    9Jfan  fodjt 
in  einem  gut  jugebeeften  Äeficl  25  $>funb  gernam* 
bufbclj  mit  100  ^funb  SBBaffcr  au§,  gießt  bie  btö 
auf  etwa  35  $Pfunb  eingefocf)te  glufjtgfcit  Don  ben 
Spanen  ab  unb  wieberbolt  auf  biefelbe  Sßeife  ba3 
2ütefod)en  zweimal  mit  frifd&em  SBaffer.   SDiefe  brei 
2fü5focbungen  bampft  man  jufammen  bei  fef)r  md; 
ßtgrr  SBdrme  bis  auf  50  5)funb  ein  unb  bewahrt  fte 
in  einem  boljernen  ©efdß  auf,  in  welches  man  Dors 
ber  cht>a§  frtfc&e  gernambuffpdne  gebracht  bat,  bic 
ftitr  ^mltbmhit  be3  2Cbfubc§  beitragen.   SSebient  mau 
ftcb  ftatt  be6  gernambufboljeS  einer  anbem  ©orte, 
j.  S3.  beä  ©apanz  ober  ©t.  9Jfart&a&olje§,  fo  muf* 
fen  biefe  ^oljer  forgfdltig  burd)     tldb  Don  bem 
fa&len  gdrbejioff,  ben  ftc  ent&alten,  gereinigt  werben; 
auef)  muß  man  jiatt  25  $Pfunb  06  bis  40  9>funb 
anwenben, 

Stüter  ttrtffel. 
©elbe  JCofbrucffafbe. 

9J?an  Fo$t  4  Spfunb  perftfebe  Äorner  ober  Äors 
ner  Don  Sfotgnon  in  12  Mannen  SBaffer  fo  lange, 
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bis  biefeS  jur  $ttlfte  üerbunjfet  ift,  gießt  ba§  Älare 
Daoon  ab,  üenefct  e3  mit  tj  $)funb  geflogenem 
Klaun  unb  vertieft  e3,  ju  £>ellgelb  mit  ©ummi,  ju 
Sunfelgelb  mit  ©tdrfe.  9?ad)  ©ingler  muß  man 
:>ie  Äreujbeeren  »enigjienS  jwcitnal  aitffoc&en.  2(u§ 
i  $funb  guten  perfifc^en  Äreujbeeren  erbdlt  man 
*2  $)funb  garbebrü&e.  2fuf  2  ?)funb  berfelben,  bie 
nan  mit  \\  £otf)  Safelbrucfgummi  Derbicft,  ent* 
tncfeln  3  bii  4  ?otfy  Sinnfalj  mit  einem  8ot&  Äocfc 
alj  ein  febr  fdboneS  ©elb.  SDiefc  gelbe  tfufbrudf* 
arbe  nriberfMjt  ber  ©eife  nid)t;  bie  folgenbe  iß  nid)t 
illein  feft,  fonbern  au$  fd)ön. 

©ine  anbere  gelbe  tfufbrueffarbe. 

3n  16  *Pfb.  SBaffer  foc&t  man  4  $funb  ge* 
utoerte  £lueicitronrinbe  fo  lange,  bi§  bie  Saffig2 
eit  nur  nod)  bie  #dlfte  betragt,  gießt  biefe  burd) 
in  ©iib,  üerbicfr  fte  mit  3  $)runb  ©ummi  unb 
ufd)t  nad)  unb  nad)  fo  Diel  3innaufl6fung  bar- 
nter,  baß  bie  garbe  einen  lebhaften  Schein  bat)on 
:l)dtt.  SiefeS  ©elb  wtberjiefyt  ben  t>egetabilifd)en 
5duren  unb  ber  ©eife.  2fuf  blauem  ©runbe  bringt 
h  ein  fcfyoneS  ©vün  hervor,  wenn  man  fte  enttve; 
er  mit  ber  &orm  aufbrueft  ober  mit  bem  9)infel 
ufjlreiciE)t. 

Sie  bejle  3innaufl6fung,  b:c  man  ju  biefer 
ufbruef  färbe  anroenben  fann,  ift  bie,  welche  man 
uf  folgenbe  Söeife  bereitet.  SJZan  mifcfyt  6  £otf) 
5aljfäure  unb  8  ?otf)  ©alpeterfdure  unter  einanber; 
•fi  barin  4  £otl)  reineS  3inn  nad)  unb  nad)  in 
einen  Steilen  auf,  fefet  l  £ott>  S3leijucfer  fyinju, 
büttelt  baS  ©emifd)  burd)  einanber,  laßt  e§  ftd) 
fcen  unb  gießt  ba3  Älare  battön  ab.  2fuf  2  $funb 
?lbe  glüffigfett  Ijat  man  t>on  biefer  3innauflofung 
iott)  notl)ig. 

<5c$aupla§  6.  95t).  4.  *u«.  44 
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SBenn  man  etwas  £)rleanbab  in  bie  gelbe  gluf-- 
figfeit  miföt,  fo  erhält  man  Drangegelb,  baS 
übrigens  burd)  einen  wbältnijjmäpigen  Sufalj  von 
äBraftltenboljabfocftung  Patt  beS  £>rlean  bcffcr  unb 
dauerhafter  hervorgebracht  wirb. 

#foftgelbe  tfufbrucffatbe»  . 

SDtefe  gelbe  Äufbrucffarbe  tjt  bie  fejiejie  Don 
allen.  9)?an  bereitet  fte  von  ber  2(ufl6fung  beS  du 
fen§  in  ©fftgfdure  ober  von  ber  ©d&roarjtonne,  weis 
d)e  man  ju  gellen  ©d)attirungen  mit  ©ummi,  ju 
bunften  mit  ©tdrfe  vertieft.  Se  ffarer  bie  eifern- 
bei^e  unb  je  fcö&er  fte  ojtvbirt  ift,  befto  lebhafter  wirb 
baS  Stoßgelb.  Um  bie  Debatten  ju  erhöben,  fefet 
man  hier  unb  ba  tfyeilS  ©palpeter,  tbeilS  ©vünfpan, 
tbetlS  ©alpeterfdure  ju,  bie  beiben  le^tcren  ©ubjtattfc 
jen  jebod)  erft  furj  vor  ber  SSerbicfung  mit  ©tdrfe 
ober  ©ummi»  Um  bie  rojigelben  Sarben  erhoben 
unb  fte  weid)  unb  gefällig  ^u  machen,  jiel)t  man  bie 
bebrueften  Seuge  burd^  alfalifcfce  ober  ©eifenbdber, 
ober  burd)  Äalf-,  Ärfenifc  ober  Äleienbäber,  je  nad)5 
bem  man  bie  ©d)attirung  verdnbern  will. 

2)aS  9?oftgeIb  auf  SSlau  gefefet,  gibt  ein  bunt-, 
Ie§  ©rün,  welches  jur  ©arfreUung  ber  ©tengel  ge; 
wiffer  S3lumen  bient. 

Sierter   2C  r  t  i  f  e  l 
©rüne  tfufbrudfavbe. 

©ie  ^Bereitung  berfelben  begebt  in  einer 
fdjung  ber  blauen  unb  ber  gelben  2Cufbrucffarbe ,  in 
welker  baS  ©elbe  mehr  bervorfiicf)t. 

Um  ben  verlangten  ©d)ein  ju  erhalten ,  muß 
man  babei  aßmaltg  unb  mit  ©orgfalt  verfahren. 
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2)em  mit  2f(aun  entrcicfelten  Äreu^beerengelb 
fefct  man,  na<$  £)ingler,  Snbigfarmin,  unb  bem  mit 
3innfal$  ober  3innauflofung  entroicfelten  Sluercitron- 
jelb  fefct  man  in  brci  Steilen  ©aljfdure  gelojieS  feu 
SBerlinerblau  ju. 

gönfte?  Ä  t  f  i  f  [i  X 
tfuroragetbe  2(ufbrutffarbe. 

3ftan  fefct  ju  einem  Srleanbabe  eine  jureidjenbe 
Quantität  aufgeloflen  2(laun  unb  tterbieft  ba$  ©c> 
,iifd)  mit  ©ummi,  ober  man  t>ermifd)t  bie  gelbe  Huf; 
auffärbe  tterfjdltnißmdßig  mit  ber  rotten. 

©  e  d)  8  t  e  r   2£  r  t  t  I  e  L 

©i$tt>ttf§e  tfufbrueffarbc. 

3u  einem  (Simer  ©djroarjtonne  ober  fyoljfauren 
;ifen  üon  4  ©raben  be$  33eaumefd)en  2frdometen> 
!fct  man  8  Sott)  cpprifd&en,  in  SBajJer  aufgelojlen 
Ütriol  unb  fo  Diel  fcon  einer  HusfofyunQ  ber  ©atl- 
ofet  f)inju,   al£  jur  ^eroorbringung  eines  fronen 
)d)warsen  nötfjig   ifi:   tterbieft  ba$  ©emifd)  mit 
|  spfunb  ©tdrfe,  bie  man  mit  einem  fleinen  Steile 
Reiben  nad)  unb  nad)  erweicht  fyat,  focfyt  e§,  nimmt 
üom  geuer  ab,  rufjrt  e§  fo  lange  burc^  einanber, 
6  e§  erfaltet  ift,   unb  reibt  eS  bann  burd)  ein 
>ieb  ober  brüeft  e£  butd)  ßeinroanb. 

(Sine  anbere  f($war$e  tfttfbrutffarbe* 

Sn  jroet  Gnrnern  äßaffer  fod)t  man  2  ^Pfunb 
umpecfyebolj,  2  $funb  ©uma$  unb  £  $fD.  ©afc 
ofel  fo  lange,  biö  bie  4?älfte  beS  SBBafferS  uerbun; 
tt  ijt,  fefet  bann  2  ^fb.  ©d)n>ar$tonne  f)inju  unb 
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fod)t  ba§  ©emtfcfe  fo  lange,  bis  nur  noch  12  $>funb 
glüffigfeit  übrig  ftnto»  £erna$  gießt  man  baS  Älare 
in  ein  reineS  ©efdjj,  löjl  4  2otb  a;prifcbcn  SSitriol 
unb  2  Sott)  ©almiaf  barin  auf,  üerbicft  e£  mit 
©tdrfe  unb  reibt  bie  Sftajje  burd)  ein  Sieb. 

©in  gebräuchlicheres  STafelbrucffcfewarj  ifl  nac^ 
fingier  folgenbeS.    SDJan  berettet  ffd)  burd)  breima; 
ÜgeS  ÄuSfo^en  mit  hinlänglichem  SBajJcr  unb  2(bv 
bampfen  ber  glufftgfett  einen  SBlauboljabfub,  fo  baf 
man  üon  5  $funb  35(aubolj  8  9)funb  Sarbebrubi, 
erhalt.   £>iefe  wrbicft  man  mit  einem  $)funt>  ©tdrfc 
burch  2fuffochen,  rührt  bie  83erbitfung  halb  Palt  unt 
fe£t  nach  un^  na$  1  ^Pfunb  falpeterfaureS  Sifen 
bann  3  ßotb  ©chwefelfäure,  mit  eben  fo  siel  SBaf 
fer  mbünnt  unb  julefct  noch  12  foth  Slioenol 
S|t  bie  garbe  ganj  falt  gerührt,   fo  i(i  ftc  jun\ 
©ebraud)  fertig  unb  fann  lange  3eit  aufbewahrt 
werben.     Sie  bamit  bebrudten  Beuge  fonnen  obm; 
Echtheit  ausgewaschen  unb  gewalft  werben,  £)ie< 
Safelbrucffchrcarj  eignet  ftd)  fowobl  jum  ©inbrueferj 
gefärbter  ßaticoeS  unb  Seinwanb,  al§  auch  jumäSori 
brurf  unb  gdrben,    j.  33.  beim  Farben  mit  £luer  j 
citron  ober  2Bau.    2(13  SSoibrud  betrachtet  man  eH 
wie  einen  üerbieften  SD?orbant,  brueft  mit  bem  an  j 
bern  SD?orbant  darüber  unb  baneben,  jiebt  eS  bann 
burch  ein  Äühfothbab  unb  gibt  ihm  bie  fernere  S3e  ! 
hanblung.     9Ran  erhalt  auf  biefe  Zxt  in  gdrbeba: 
bern ,   bie  feine  ©allusfdure  enthalten ,  ein  oortreff 
liehet  ©d)war$. 

(Sin  Safelbrucffch^arj  auf  Purpur  ober  2fbrta 
nopelrotb  erhalt  man  auf  folgenbe  SBeife.  'Äu8  t  < 
$>funb  äßlauholj  jieht  man  burd)  mehrmaliges  2(u& 
fochen  unb  2tbbampfen  20  *Pfunb  garbenbrühe;  ha; 
man  fertigen  2(bfub  »orräthig,  fo  üevbünnt  man  Up 
mit  SBaffer,  fo  baß  auf  1  9>funb  SSlauholj  4  ?)fb 
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glüi'ftgPeit  Fommen.   3u  biefem  #bfub  fefct  man  2^ 
$funb  ©tdrfe  unb  4  ?ot&  blaufaureö  Stall,  üerbitft 
t>ie  9Jfifcf)ung  unter  fleißigem  Umrühren  burd)  Äod)en, 
gießt  fte  in  einen  SEopf,    fügt  4  2otb  frpfMijtrte 
,S33cin(ieinfdure  fyinju  unb  rüf)rt  bie  garbe,  bis  fte  er* 
Faltet,  worauf  man  nod)  24  8ot&  flüfftgeS,  falpeter* 
faureS  Sifen  r>on  45  ©rab  na<#  33eaume'6  2(rdome- 
ter  jufeßt  unb  abermals  bis  jum  völligen  (Srfalten 
umxüfyxt   2)ie3  ©d)warj  gldnjt  ntd)t  unb  (aßt  ßA, 
auf  rot&e  Saltcoeä  gebrutft,  nad)  bem  SErocfnen  in 
fließendem  Sßaffer  au6wafd)en,  ofyne  ben  ©runb  ju 
'ttevdnbern.     Söill  man  flatt  ber  ©tdrfe  ©alep  an- 
'wenben,  fo  nimmt  man  24  tot\)  unb  nerbünnt  bie 
20  $ft>.  garbenbrüi;e  mit  5  $fb.  SBaffer, 


(Siebenter  2C r 1 1 f e 

■ 

SBtolete  unb  CtlaSfarbe  jum  tfufbruef. 

Sn  jwei  unb  einem  falben  ©imer  SBaffer  fod&t 
man  6  s})fb,  in  ©pdne  jermafyteneS  ßamped)ef}olj 
fo  lange,  bte  jwei  £)ritttf)eUe  uerbunjlet  ftnb,  gießt 
ba3  Älare  ab  unb  Iojt  barin  10  ßotl)  geflogenen 
'2ttaun  auf.  9?ad)  £)ingter  erl;dlt  man  buvd^  einma* 
ItgeS  Tlutfofyen  niemals  ben  ganjen  garbefioff  unb 
tfjut  am  bejlen,  wenn  man  ben  2(bfub  immer,  wie 
oben  angegeben  worben,  bereitet  3u  bunftem  33io; 
let  uerbieft  man  bie  glüfftgFeit  mit  ©tdrfe,  ju 
gellerem  mit  ©ummi,  ba$  man  im  Äalren  aufge* 
16(1  tat 

£)a  biefe  garbe  leidet  terbirbt,  fo  barf  man  fte 
nid)t  eber  bereiten,  atö  man  fte  nottjig  l)at,  unb  muß 
fte  fogleid^  anwenben* 

dauerhaftere  üiolete  35rucffarben  ert;d(t  man, 
wenn  ber  üerbiefte  garbenabfub  mit  6f)loiinjinn  ober 
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mit  ©mglcvS  Safelbrucffatj  cnttvttfelt  wirb.  2fuf  2 
$>funb  nerbicften  (Samped&eboljabfub  ftnb  6  bis  8 
Sotfc  Safelbvucffalj  erforberlid)*  SilaS  fteUt  man  burdf) 
SBermifcfmng  fcon  @ampecf)e*  unb  gernambufbrüfye 
bar,  bie  man  für  belle  garben  t>or  bem  33erbicfen 
mit  2Baffer  üerbünnt. 


%  Anfiel  Stapiteh 

SSerfatyren,  bie  GaltcoeS  brucfeiu 

2)a§  ©tücf  ßaltco,  baS  man  brutfen  will,  legt  \ 
man  auf  eine  Safel  t>on  hartem  |KNI$e  unb  üollfom* 
men  ebener  Sberjläcbe-  9lod)  bejjer  i|l  eine  £afel  t>on 
SRarmor  ober  bavtem  ©tein,  weil  eine  foldf)e  ftd) 
nid?t  wirft,  wie  eine  fyöljerne,  welche  tton  Seit  ju 
3eit  wieber  eben  gehobelt  werben  muß. 

£>iefe  Safel  mug  mit  einer  boppelten  Secfe  üon 
Sud)  ober  ©erge  bebecft  fet)n,  welche  an  ben  üier 
Äanten  fo  befefHgt  tji,  baß  man  fte  leicht  abnehmen 
unb  buvd)  eine  anbeve  erfegen  fann,  wenn  fie  t>on 
ber  garbe  beflecft  werben  ijt,  welche  juweilen  burcfy 
baS  ©ewebe,  ba§  gebrucft  wirb,  burcbfcbldgt. 

3um  ©rucfen  gebraust  man  ein  S3aquet  unb 
jwei  SbafftS  ober  Stammen. 

25a3  SBaquet  ift  ein  runbe§  gaß  mit  einem  6 
3oIl  bof)en  9ianbe,  beffen  Sauben  unb  33oben  bicfyt 
^ufammengefügt  fmb,  baß  fein  SBafjer  burcbbringen 
Fann.  STOan  füllt  ba§  33aquet  jur  #älfte  mit  einer 
3(iif(6fung  t>on  Summt  an,  welche  fo  jtarf  wie  ein 
S3vei  verbiet  ift,  ober  mit  einem  ©emifcb  Don  1 
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£t)et(e  Seinfamen  unb  2  Steilen  2einmelf)l,  bie  man 
in  SBaffer  ju  einem  tiefen  SSret  gefönt  l)at. 

2Cuf  tiefe  SERaffe,  wetd&e  bie  blinbe  garbe  ge* 
rtannt  wirb,  fefct  man  eins  üon  ben  beiben  ßbafs 
p,  weld)e£  in  bem  33aquet  ringS  |erum  wentgftenS 
1  Boll  Spielraum  bat,  bamit  man  ee>  (eidbt  ^erau8 
nehmen  fann.  ©er  SJanb  biefcS  ©jafftS  tjl  3  3oli 
boeb,  unb  feinSBobenoon  5Bad)§tud),  vuelcfeeS  an  bem 
Staubt  fo  angenagelt  ifi,  baß  bie  blinbe  garbe  ntd^t 
in  baS  Snnere  einbringen  fann* 

3n  biefe§  erjte  Stjafft^/  welches  man  nod)  be* 
fonberg  baS  ©tut  nennt,  fefct  man  ein  jweiteS,  bef; 
fen  SJanb  nur  2  3o(l  bod^  unb  beffen  £3o* 
ben  aue>  einem  ©tücf  feinem  £utf)  be|W)t,  ba§ 
eben  fo,  wie  ber  S3oben  be$  crjieren,  befejttgt  tft. 
S3eibe  Sbafffö  jufammen  nennt  man  gewol;nli$: 
ba$  ©ieb. 

$at  man  biefe  33orricf)timg  getroffen,  fo  brei- 
tet man  bie  33eifce  mit  einer  Surfte  auf  bem  33obeu 
beö  ©iebeS,  auf  ber  innern  unb  äußern  Slacfce  bef* 
felben,  au3 ,  bamit  fte  r>on  bem  £ud)e  gleichmäßig 
eingefaugt  wirb,  2)ie§  nennt  man  auf  jtr  ei  eben. 
3u  jeber  SSei^c  muß  man  mit  einem  befonbern  ©ieb 
verfeinert  fepn. 

(Sin  Äinb  flreid^t  bie  33ei£e  auf  ba£  ©ieb,  wie 
fte  ber  Arbeiter  ju  nebmen  notl)ig  t)at,  unb  fyilft 
fem,  ben  auf  ber  gtäcbe  ber  SSafel  bebrueften  Zk)t\l 
be3  Äattun§  berab  unb  einen  anbern  Darauf  jieben 
unb  glatt  jlreicfyen,  2)iefe3  Äinb  nennt  man  baä 
©tretcb  f  inb. 

SBenn  bie  SBeifee  feine  garbe  I;at,  wie  bie  efftg- 
fauve  Sbonevbe,  fo  färbt  (blenbet)  man  fte  ge* 
wöfynlicb  mit  ber  2(u3foct)ung  be£  33raft(ienbolje3  ober 
mit  einer  anbern  garbe.  £)icfe  2£nfärbung  berSBetfec 
bleut  baju,  baß  ber  2)ruc?er  alle  £l;cile  beS  ©efjtrtS 
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unterfdjeiben,  feine  gorm  fchnell  unb  richtig  auffeget 
unb,  wenn  S3ei£e  taran  f et>(tr  e3  bemerken  fann. 

£>er  £>rucfer  faßt  mit  einer  $anb  bie  gorn*  i 
unb  legt  fie  leidet  auf  bie  Dberfldche  beS  ©iebe£,  fo 
baß  bie  3ug?  be3  25effin3  eine  juretchenbe  £luan:  \ 
titdt  33eige  aufnehmen.     SBenn  er  glaubt ,  baß  bit 
gorm  baoon  gehörig  soll  ifl,  fo  fefet  er  fie  auf  ben 
Kattun  auf  unb  fcblagt  mit  einem  Jammer,  naci); 
bem  ba£  £)effin  e§  evforbert,  ein  ober  mehrere  Sflal,  ' 
fdf)wdcher  ober  ftdifer  barauf,    ©o  fahrt  er  fort,  au* 
bem  ©tebe  S3eifee  aufzunehmen  unb  auf  ben  Äattutr 
aufjutragen,  bie  ba3  ganje  ©tücf  bamit  bebrucft  ijh 

2)a§  Äufbrucfen  ber  33ei£en  unb  gavben  txfor* 
bert  Diele  SBorfidjt,  wenn  bie  Arbeit  mit  aller  (Ses 
nauigfett /  bie  fie  verlangt,  aufgeführt  werben4  foll. 
SSornebmlid)  muß  man  2td)t  haben:  1)  ob  bie  gorm 
nid)t  bof)l,  frumm  ober  fct)ief  i|f,  trag  t>erurfad)t, 
baß  fie  nicht  burchgdngig  mit  gleicher  ©tdrfe 
net  unb  baburch  abgcdnbert  werben  muß,  baß  man 
bie  fyoble  ©eite  anfeuchtet]  unb  bie  anbere  an  eU 
nem  gelinben  geuer  erwärmt;  2)  ob  bie  ttier  me* 
tallenen  ©pifcen,  bie  auf  ber  ©cite  be$  £)efftnö  in 
bie  §orm  etngefchlagcn  finb  unb  über  bie  Oberfläche 
ein  wenig  hervorragen,  in  vollfommenem  S3tevc(f  ffes 
hen,  ol;ne  welches  ba§  2)effm  unmöglich  genau  jus 
fammen  paffen  fann.  3(ußer  biefen  muß  man  noch 
auf  mehrere  anbere  Umftdnbe  aufmerffam  fe\;n,  welche 
fid)  nicht  betreiben  lafien,  bie  man  aber  burcf)  bie 
Erfahrung  leicht  fennen  lernt. 

©oll  ber  Äattun  mehrere  färben,  jum  85?u 
fptel,  ©cbwarj,  mancherlei  dlotb ,  mancherlei  S3iolet 
unb  begleichen  erhalten,  fo  muffen  thetlS  ju  ben; 
felben  mehrere  Seiten,  thettö  felbige  unmittelbar  $wt; 
fchen  biegiguren  ber  crfien  §orm,  bie  man  bie  S3or^ 
form  nennt,  eingebrucf^  werben. 
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]  25a3  2(ufbrucfen  ber  inwenbigen  33eifcen  unb  ber 
tfufbruckfarben  gefchieht  mit  Formen,  bie  man  tyafc 
formen  nennt  SMefe  ftnb  nad)  bemfelben  3>fftn, 
wie  bie  S3ovform  gefchnitten,  aber  fo,  baß  fte  bic 
neuen  SSet^en  nur  auf  bie  ©teilen  bringen,  welche 
ibeim  2(bfchlagen  ber  vorhergegangenen  Form  ftnb  leer 
gehalten  worben.  3D?an  wirb  leidet  begreifen,  wie 
notbrcenbig  eS  ift,  baß  alle  biefe  gormen  ju  einan; 
ber  genau  paffen,  ohne  welches  bie  Serben  ftcb  nicht 
in  ihren  beftimmten  ©chranken  beftnben  würben* 
SJfan  fmbet  biefen  geiler  fef>r  oft  in  bem  gemeinen 
Äattun,  welche^  von  ber  (Stlfertigfeit  in  ber  Arbeit 
unb  Dom  9J?angel  an  Sorgfalt  in  ber  Fabrikation 
^errü^rt*  ©arnit  eine  jebe  Farbe  auf  bem  Äattun 
bie  ©teile  einnehme,  bie  ihr  in  bem  ausgemalten 
©efftn  angewiefen  i(i,  bebient  man  ftd)  ber  9?ap; 
portfpifcen,  um  bie  33ei(3en  unb  Farben,  welche 
nach  &cn  vorhergegangenen  aufgebruckt  werben,  genau 
auf  bie  ©teile  beS  2)efftn3  ju  bringen,  wo  bie  frurd) 
eine  jebe  S3eilje  hervorjubringenbe  Sarbe  erfchcinen 
unb  eine  jebe  2lufbrucffarbe  (leben  folL  2)ie  Siaps 
portfpi^en  werben  auf  bie  ©pi£e  ober  auf  ben  ©tens 
gel  eineS  SSlatteS  gefegt,  unb  man  braucht  beren 
jwei  ober  brei,  um  ben  ®rab  von  ©enauigfeit  ju 
erhalten,  beffen  bie  Arbeit  fähig  ift. 

Um  Äattun  $u  brücken,  beffen  S5oben  mit  kleü 
nen  fchwarjen  fünften  befireut  iji,  fchlagt  man  in 
bie  2fufbruckform  fo  viele  kleine  ©pt^cn  von  9}Mftng* 
braht  ein,  ale>  fte  fünfte  jeichnen  folL  SMefe  ©pij* 
jen  muffen  ganj  glatt  gefeilt  fepn  unb  in  gleichet 
#6f)e  (lehen,  baß  fte  ben  Äattun  nicht  jerftecheu  ober 
jerfra^en. 

(Iben  fo  verfahrt  man,  um  einen  mit  kleinen 
weißen  fünften  betreuten  S3oben  ju  brücken,  ben 
man  einen  Shafinnboben  nennt,  welcher  von  kleb 
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nen  bidft  an  einanber  ftefyenben  SDeffnungen  ge 
bittet  ifl. 

SDrutft  man  Sucher  mit  boppclter  Äante,  fi 
fd^ldgt  man  bie  gorm  auf  jeber  ©eite  fo  gerabe  ab 
baß  beibc  Äanten  burd)  baS  2(bf<$lagen  einer  gorn 
l)eroorgebrac&t      fepn  fcfyeinen. 

©obalb  man  eine  §orm  nid&t  mefyr  brauc&t,  muj 
man  fte  fogleidb  mit  reinem  fdE)wefelfauren  ober  alfa 
lifcfyen  SBaffer  abwafd^en,  bamit  bie  garbe  barau 
mtyt  fejl  trocfnet 

©fit  jwanjig  Sabven  brucft  man  ben  Äattur 
mit  einem  ßplinber  imb  aud)  mit  einer  fupferner 
flad&en  gorm,  worin  baS  2)efjin  wie  ein  Äupferjlttf 
eingegraben  ijt. 

£)er  £)rucf  mit  bem  ßplinber  bereinigt  mit  bet* 
SSortbeile  ber  ©efd&winbigfeit  ben  ber  ©enauigfeif 
unb  ©auberfeit* 

25er  ßptinber  i|l  t>on  Sttefftng,  ungefähr  42  3oli 
lang  unb  4  bis  5  Soll  im  iDurdfjmeffer  bief  unt 
enthalt  auf  feiner  £)berfld<$e  baS  eingegrabene 
©eflrn. 

SBennber  Gplinber  in  ^Bewegung  gefegt  wirb, 
fo  nimmt  er  felbjl  bie  üerbiefte  garbe  auf  unb  reu 
nigt  fidE)  wn  bem  Ueberflug  berfelben  öermittelfi  eines 
33led)cS  ober  einer  jldblernen  Älinge,  bie  man  ben 
2>oftor  nennt,  wclcf)e  feine  Sberfldcfee  abftreid&t  unb 
fogleidf)  wirft,  wenn  ber  Sfjeil  beffelben,  ber  in  ben 
Äajlen  ober  garbe&äleer  taud&t,  auS  bemfelben 
tyerau§ge&t.  25en  jureicbenDen  ©ruef  auf  bie  Qalu 
coS  bewirft  man  bureb  einen  fefyr  einfad)en  SJiecba* 
niSmuS,  ber  bie  33erftdrfung  unb  S3erminberung  bef* 
felben  gemattet  2fuf  biefe  SBeife  fegt  ber  Gelinter 
bie  SBetfce  ober  bie  garbe  in  bem  SJfaafc,  als  er  ftd) 
über  bem  ©toffe  brebt,  ununterbrochen  tfom  Anfange 
bis  an§  (Snbe  auf  benfelben  ab* 
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©obatb  ber  Äattun  gebrucft  ifl,  fommt  er  in 
einen  3Jaum,  wo  er  in  furjer  Seit  troefnet.  ©o  gebt 
ibenn  bie  Ttvbeit  mit  befonberer  geid&tigfeit,  ©efd)win* 
bigfeit  unb  ©enauigfeit  uon  <5tattm. 

£)en  Gplinber  gebraust  man,  um  Secfmaffe, 
Seiten,  2te^bet^en  unb  Sarben  aufjubruefen*  33es 
jfonberS  wirb  er  jum  £)ru<fen  einfarbiger  25effin3 
auf  weißem  SSoben  angewenbet,  welche  Stoffe  man 
ßamapeujc  nennt,  beren  eS  blaue,  rot^e,  gelbe,  wo* 
lete  unb  anbere  gibt. 

25ie  ©rucfplatte  ift  Don  bem  ßplinber  nur 
barin  t)erf$ieben ,  baß  baS  ©effm  auf  eine  ebene 
;§tdd)e  eingefroren  unb  an  bem  erjiem  auf  eine  runb 
erhabene»  UebrigenS  gefd&iebt  baS  2)rutfen  beinahe 
•auf  biefelbe  SBeife  burefy  einen  befonbern  9)?ecf)ani3s 
muS.  SSttan  bebient  fiel)  berfelben  ebenfalls  nur  jum 
©ruefen  ber  ßamapeur:  ber  £)ru<f  mit  bem  Gplin; 
ber  wirb  aber  allgemein  üorgejogen,  weil  buref)  bie 
Jefetere  Srucfart  bie  2lrbeit  nod)  weit  mefjr  befd&leiu 
inigt  wirb. 

SBenn  ba§  ©effm  be§  (SplinberS  ober  ber  Srucfs 
platte  abgenu^t,  ober  auS  ber  SSJJobe  gekommen  iff, 
fo  wirb  bie  £)berfldd)e  abgefd)liffen ,  polirt  unb  ein 
neue6  barauf  geflogen,  welches  bem  (Sigenfinn  ber 
$flobe  beffer  jufaflt, 

@3  gibt  Äattun^abrifen,  wo  man  mehrere  Sp- 
linber  fmbet,  beren  jeber  ein  befonbereS  £)effm  f)at 
SDfan  fann  ftd)  l)terau6  einen  S3egriff  üon  ber  Spenge 
ber  3wge  madjen,  welche  außer  ben  gewöhnlichen 
kattunen  biefe  befonbere  Hxt  üon  Hindern  bem 
$anbel  liefern  fann.  Snbeffen,  ob  ftd(>  gleich  bie  2fn^ 
jaM  ber  Äattun^  Sabrifen  tdglid)  ttermef)vt  unb  bie 
Spenge  ifjrer  ^Probufte  nidbt  ju  beregnen  ifl,  fo  ijl 
bod)  biefer  $anbel$artifel  jeberjeit  fef>r  angenebm  unb 
wirb  jlarf  gefugt 
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9J?an  hat  auch  feit  einiger  3eit  bie  SOTafc&ine  f 
eingerichtet  ift,  bajp  ftc  jwei  ober  brei  ßplinber  in  Sc 
wegung  fe£t,  beren  jeber  mit  einem  befonbem  garbe 
fajlen  oerfeben  ift,  fo  ba§  man  auf  einen  ßalico  au 
einmal  jwei,  fogar  brei  Farben  aufbrucfen  fann. 

SDfan  fann  bem  Gh)ltnberbrucf  ben  SSorjug  ntc^ 
obfprec&en,  baß  mele  Seit  unb  Arbeit  burch  ihn  er 
fpart  wirb,  unb  baß  er  bie  ©efftnS  weit  richtiger  lie 
feit,  al§  ba£  gewöhnliche  Verfahren» 

S5ei  bem  2£bfchlagen  ber  formen  erforbert  be 
2)rucf  einer  einjigen  garbe  auf  einen  @alico  für  ei 
nen  Arbeiter  unb  ein  Äinb  brei  ©tunben,  unb  fü 
jwei  garben  wenigflenS  fed^S  ©tunben;  mit  bem 
linber  hingegen  geflieht  bie  Arbeit  in  brei  bis  oie 
SJJinuten  unb  fallt  weit  beffer  au§,  al3  bei  bem  alte 
ren  Verfahren. 

ÄUetrt  e6  ift  fchlecf)terbing§  nothwenbig,  baß  ein 
folcf)e  SWafchine  pon  einem  Äünjtler  gebaut  wirb,  vom 
eher  burch  Uebung  unb  Erfahrung  in  feiner  2lrbei 
ein  üollfommener  SSReifter  geworben  ijl  unb  unwan; 
beibare  gejligfeit  aller  Steile  mit  ber  feinjlen  &t 
nauigfeit  ju  üerbinben  weiß.  SBenn  bie  SRafd&mi 
beiber  ©igenfehaften  ermangelt,  fo  ijt  eS  fehr  mißlich, 
auf  biefe  SBeife  35efftn3  von  mehreren  gavben  mil 
S3ollfommenl)eit  barjujMen  unb  ba§  gewohnliche  SScr- 
fafjren,  crfl  ba3  ftcherfie,  twrjujiehen. 

9Zacf)bem  bie  ©tücfen  mit  allen  ihren  Seiten 
bebedft  ftnb,  bringt  man  ftc  in  eine  SErocfenjhibe  auf 
bie  ^)ange,  wo  man  fte  wenigjienö  24  ©tunben 
einer  Temperatur  üon  25  btö  SO  ©raben  JReaumur 
auSfe^t.  Sei  biefem  ©rabe  ber  SBdrme  oerbunjien 
bie  ju  ber  Bereitung  ber  Seiten  angewenbeien  ©du* 
ren,  unb  bie  ©runblagen  berfelben  bleiben  auf  bem 
Seuge  fefl  haften. 

£at  man  ftd)  jum  SrucEen  ber  ©ifenauflöfim* 
gen  bebient,  wie  jum  ©d&warj,  Slioen  u.  bergl.,  fo 
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muß  man  bie  SalicoeS,  wenn  fie  au3  ber  Srocfenjlube 
I  berausfoinmen,  mebrere  Sage  in  bie  freie  Suft  fangen, 
tpoburd)  bie  Sarben  meftr  ©tdvfe  erhalten. 

SBenn  bie  ©lüden  t>6Uig  troden  finb,  fo  fpült 
l,man  fie  f    ober  weicht  fie  jjwei  bi3  brei  ©tunben  in 
i,2Baffer  unb  walft  fie  fogleid),  ober  laßt  fie  einige 
bur<#  bie  gefurchten  @i;linber  laufen  unb  ab« 
jtropfen. 

SBeil  aber  bie  3euge  oft ,  be3  ©pulend  ungead); 
Uef,  ttornefymlidf)  im  SBtnter ,  einige  Steile  ber  SBeige, 
jbie  nid)t  mit  ifynen  uerbunben  ftnb ,  jurüdbalten, 
Iweldje  fid)  in  bem  ^arbenbab  erweisen,  ben  weißen 
JBoben  befleden,  ober  einige  Steile  bee>  £>effin3  t>er; 
:'dnbern  fonnten,  fo  reinigt  man  fie  üotfenbS  babmd), 
[baß  man  fie  eine  fyalbe  ©tunbe  in  einem  SBaffer; 
babe  bebanbelt,  m'welc&eg  man  fo  Diel  Äubmiji  mtfcftt, 
baß  e3  bauon  grün  wirb,  unb  ba3  man  beinahe  bis 
jum  Äocfyen  ermißt.     Sann  nimmt  man  fie  ber* 
mxouS,   fpult  fie  in  fließenbem  2Baffer  unb  laßt  fie 
abtropfen. 

©ie  SBirfung  biefeS  33abcö  befcbrdnft  ßdj  ntd&t 
lebiglid)  auf  bie  Steinigung  ber  QalicoeS  Don  ben 
unüerbunbenen  Steilen  ber  »eigen,  fonbern  mau 
'fann  aud)  annebmen,  baß  fie  in  bemfelben  einige  tljies 
rifebe  Steile  in  fid)  aufnehmen  (?),  bie  wie  eine  neue 
£Bei£e  wirEen,  bie  SBerbinbung  ber  fdrbenben  ©ubs 
jtanjen  inniger  macben  unb  jugleid)  bie  Sarbe  erl)6* 
ben.  Sie  @rfal)rung  fd)emt  t)kxübex  unwtDerruflid) 
entfebieben  ^u  baben. 

2)er  3>rutf  ber  Äattune  burd)  Seiten  erfor- 
bert,  je  nadjbem  fie  wenige,  ober  mehrere  färben  ers 
balten  foüen,  wenige  ober  mebrere  Auftrage  unb  23d- 
ber.  @3  gibt  Äattune  auf  eine  #ant>,  auf 
jwei,  brei,  Dier,  fünf,  fed)3  unb  mebrere 
£anbe,  welche  ein,  jwei,  brei,  vier,  fünf  unb  mel>* 
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rere  9JM  bur$  bie  £anb  be§  25rutfer§  ge^en  unt 
ein  ober  mehrere  Sidber  erhalten.  Einige  SSeifpieli 
■  t)on  bem  SSerfaf)ren,  ba§  man  beobachten  muß,  uir, 
eine  jebe  2lrt  ber  Äattune  biefer  ©attung  üollfom; 
men  gut  bar  jujielten ,  werben  jureidben,  ben  Äünjllet 
in  ber  Äu§fu&rung  eines  jeben  £)effm§  ju  leiten, 

Äattun  auf  eine  £anb- 
@rjie§  S3etfpiel. 
garben  be$  2)efffn& 

S3io(et  auf  weißem  33obem 
§3erfa]jren. 

1)  tfufbruef  ber  SBctfee  au  SSioIet;  2)  Äu&mijta 
bab,  3)  Ärappbab*  4)  Äleienbab  unb  einige  Sage 
9?afenbleid)e  jur  Steinigung  beö  S5oben§. 

3n>etteS  SSeifpief. 
garbeh  be§  £)efftnö* 

©$war$  auf  gelbem  33oben. 

S3erfa^ren. 

1)  S5ab  ber  SBeifee  jum  (Selben.  2)  SSaubab, 
3)  ©d&rcarjer  2tufbrurf. 

Äattun  auf  jn>et  #änbe. 
<5rjie§  äBetfptel. 
garben  beö  £efftn$* 

Crrjlea  unb  jweiteS  Plfoen  auf  weißem  SSobem 
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»erfahren. 

1)  tfufbruc?  ber  33eifce  jum  crffen  SSiolet.  2) 
2fufbrucf  l>er  SBei^c  jum  jweiten  SSiolet  3)  SBaubak 

3wette§  SBeifpiel. 
gatben  be$  £effin$« 

9iotf)  unb  S3(au  auf  weißem  33obem 
SSerfa^ren» 

1)  tfufbrutf  ber  S3ei£e  ju  3tot&.  2)  Är%6afc 
8)  Ttufbrucf  ber  blauen  tfufbrucffarbe, 

©rttteS  SSeifpiel. 
gatben  be$  2Hffin$, 

©elb  unb  ©djroarj  auf  reifem  33obem 
83erfaf)ren. 

1)  Äufbrucf  bcr  33ei£e  $um  ©elbem  2)  SEait* 
bab,   3)  2(ufbru<f  ber  fd&roarjen  Äufbrucf  färbe. 

Äattun  rauf  bvet  #änbe. 
Betftnel 
gatbe  bes  Sefftai» 

grfleS  unb  jweiteö  Olfoen  unb  ©elb  auf  wei- 
ßem SSoben. 

83erfaf)ren. 

1)  tfufbruef  ber  S3eifje  jum  erßen  »tötet.  2)  Äuf* 
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brucf  ber  JBeifce  $um  jroeiten  SSiolet.  S)  Xiii 
brucf  ber  33ei£e  jum  ©elben.   4)  SBaubab. 

2(njlatt  ber  S3eifce  ju  bem  ©elben  unb  ber  #u§* 
fdrbung  mit  SQBau  Eann  au$  bie  gelbe  2tufbrucffarbe 
angeroenbet  werben. 

Äattun  auf     er  #dnbe, 
SBetfptel. 
garben  beö  ©effin*. 

©c^roarj ,  JRotb ,  SBtoIet  unb  ©elb  auf  weißem 
SBoben. 

S3erfaf>ren. 

1)  tfufbrucf  ber  33eifee  jum  ©dbroarjen.  2)  Tfuf* 
brucf  ber  33eifee  jum  JRotben.  3)  Äufbrucf  bei*  53ei£e 
jum  SSiolet.  4)  Ärappbab.  5)  2tufbrucf  ber  gelben 
2fufbrucffarbe,  ober  auc§  ber  S3ei£e  jum  ©elben,  unb 

Kattun  auf  fünf  $dnbe. 

garben  be$  ©efftn§* 
<5$rcars,  Stoty,  SStotet ,  S3lau  unb  ©elb. 

33erfaf)ren. 

1)  2lufbrucf  ber  93ei^e  jum  ©dbwarjen.  2)  2Tuf; 
brucf  ber  S5et^e  jum  9Jot&en.  3)  Äufbrucf  ber  S3ei£e 
jum  S3ioleten.  4)  Ärappbab.  5)  2lufbrucf  ber 
blauen  Äufbrucffarbe.  6)  2(ufbrucf  ber  gelben  2(uf; 
brucffarbe. 
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Äattutu  auf  fed&S  $dnbe, 
JBeifpiel. 

garbcn  b e 6  25 eff in 

(SrjleS  S3iolet,  jweiteS  SBiolet,  ©d&warj,  erjfeg 
tmb  sweiteö  Öiotf}  unb  ©elb  auf  reifem  SJoben. 

83erfaf)ren. 

1)  ÄufbvudP  ber  SBeifce  *um  ©cfywarjen-  2)  Xuf* 
brucf  ber  SSeiße  jum  erften  Stötten.  3)  ÄufDvucf  ber 
SSet^e  jum  jweiten  Kothen«  4)  Ärappbab.  5)  2(uf* 
bruef  ber  SJeifce  jum  erjlen  jplioen.  6)2(ufbrucf  ber 
JBeifee  jum  jweiten  Dlioen.  7)  2fufbrucf  bei«  £3ctfce 
gum  ©elbem   8)  SBaubab. 

9)?an  ftcl;t  au»  biefen  S5eifptelen,  bereu  SSev^ 
mefyrung  ebeu  fo  Uufyt,  al§  unnöfc  fepn  würbe,  wie 
leicht  e3  tfl,  in  einem  25effm  mehrere  üerfd)iebene 
garben  anzubringen  unb  fte  mit  ©cfcfymac?  ju  Der; 
binben,  unb  wie  man  in  ber  2tuefül)rung  berfelbcn  ju 
t>erfal)ren  J>at. 

heutiges  SageS  aber  werben  nid)t,  wie  t>ovmal5, 
Äattune  fabricirt ,  welche  mit  fielen  färben  über* 
fcäuft  ftnb ,  fetten  überfcfyreitet  man  bie  Änja&l  »ort 
bieten ,  weil  bie  t>iele  2trbeit  ben  9)rei£  biefer  SBaare 
fefyr  erl)6l)en  würbe» 

SSon  bem  ©ruefett  ber  undd)ten  Äattune ,  xvoU 
ten  wir  nur  ein  23eifpiel  aufteilen,  weld)eö  in  allen 
Sailen  al§  SJiorm  l;inreid}enb  fepn  wirb, 

garben  bcö  £)efftn$* 

SStolct;  <2cf)warj,  3?ott;  unb  ©elb  auf  weigern 
33oben. 
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©erfahren. 

SDton  brucft  tiefe  wer  garben  in  ber  SDrbnung 
auf,  in  welcher  fte  t)ier  genannt  werben. 

Umfldnblid)  banbelt  t>on  biefem  £)ru<f  ba§  nacfc 
folgenbe  fedbfte  Äapitel. 

2Benn  bie  deuten  Äattune  bie  33eifcen  erhalten 
baben,  getroefnet  unb  gefpült  worben  fmb,  fo  ftnb  fte 
gefd&icft,  mit  Ärapp  aufgefärbt  ju  werben. 


jöon  ber  2fu6färbung  mit  «ftrapp  unb  oon  bem  ©erfahren, 
ben  SBoben  ju  bleiben  OBuntblndpe). 

£)a§  Ärappen  ijl  eine  ber  wid)tigften  Arbeiten 
ber  Äattunfabrtfatton ,  weil  bie  ©ctyonfjeit  unb 
geftigfeit  ber  garben  baüon  abbdngt. 

Um  bie  gebeizten ,  getroefneten  unb  gefpüften 
©tude  ju  frappen,  uerfd^rt  man  auf  fofgenbe  2ßeife.  i 
SDfan  fnfipft  fte  mit  beiben  3tpfdn  ber  (Snben  an 
einanber ,  füllt  einen  wof)l  gereinigten  t  Äeffel  mit 
glufftuaffer,  fd)üttet/  wenn  fte  einen  weißen  ©oben 
fyaben,  auf  jcbes>  ©tücf  1^  9)funb,  baben  fte  einen 
farbigen,  3  f)ftmb  guten  boüdnbtfd&en  Ärapp  binetn 
unb  matyt  gfeuet  barunter.  Sangt  ba3  33ab  an, 
beiß  ju  werben,  fo  bdngt  man  bie  ©tücfen  auf  ben 
*jpafpel  unb  bafpelt  fte  hinein ,  wobei  man  fte  immer 
in  breiter  Sage  erhalt,  wdtjrenb  jwei  Arbeiter,  jeber 
mit  einem  ©toefe,  fte  untertauchen  unb  am  3u* 
fammenwicfeln  t>erf)inbern.    ©inb  fte  ganj  fjineinge; 
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touc&t ;  fo  Ircbt  mcm  ben  £afpel  in  b^r  entgfgfttyt» 
fegten  {Richtung,  bann  wieber  in  ber  erflen  anb 
fdbrt  mit  biefer  SJebanblung  fort,  bi£  ba§  S3ab  jum 
Soeben  gefommen  tji,  wa$  nidbt  ef)er,  aW  binnen  If 
ober  2  ©tunben  gefd&e&en  barf  unb  eine  forgfame 
33erftdrfung  ber  erforbevt.     Sann  legt  man 

bie  ©tücfe  in  ba§  Sab  feinem  unb  lagt  fte  7  biä 
8,  ober  mehrere  ober  wenigere  Minuten  focfyen,  je 
nad)bem  bie  %axbm  bunfet  ober  feell  auffallen  foHen. 
SBenn  fte  bie  bejtimmten  färben  erhalten  feaben,  fo 
winbet  man  fte  wieber  auf  ben  v£)afpel  auf.  SBenn 
fte  abgetropft  Ipaben,  f)dngt  man  fte^  fogleid)  in  fite- 
ßenbeö  2Baffer,  bamit  fte  niefct  flecftg  unb  unfefeeim 
bar  werben» 

©tücfe  mit  weißem  SSoben  bebürfen  nur  ein 
ftrappbab,  bie  mit  farbigem  33oben  aber  jwei.  3Da3 
?rfte  bereitet  man  mit  einem  ^Pfunbe  Ärapp  auf  je« 
De3  ©tücf  unb  befeanbelt  barin  t  bie  ©tücf  en  nur  fo 
ange,  bi£  man  ntefet  mefyr  bie  £anb  barin  leiben 
!ann  unb  bie  garben  ftefe  beutlid)  unterfcfyeiben. 
Dann  nimmt  man  fte  f)erau3  unb  bringt  fte  in  flies 
JenbeS  SBaffer,  baß  fte  ftd)  reinigen.  Unterbejfen 
eert  unb  fpült  man  ben  Äeffel  rein  auö,  bereitet 
tut  i\  ober  2  ^funb  Ärapp  auf  jebeS  ©tücf  baS 
(Weite  Sab  unb  befeanbelt  barin  bie  ©tücfe  eben 
o,  wie  in  bem  erjten,  außer  baß  man  fte  f)6cfyjlen3 
ine  23iertelfiunbe  fod)t. 

2Benn  bie  ©tücfe  gefrappt  ftnb,  fo  muß  man 
)en  weißen  S3oben  t>on  ben  rotten  ober  gelben  $kb 
{en  reinigen,  bie  fte  im  S3abe  befommen  Ijaben. 

3u  biefem  3n>ecfe  weicht  man  fte  in  SBaffer  ein, 
>ann  flopft  man  fte  unb  legt  fte,  bie  linfe  ©eite 
tad)  unten  gefeiert,  auf  ben  Siafen,  wo  man  fte  an 
bren  t>ter  ßefen  unb  in  gewiffen  3wifcf>enrdumen  mit 
Sulingen  an  eingefdjjlagene  ^flöcfe   befeftigt  unb, 

45  * 
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wenn  ffe  anfangen  ,  trocfen  ju  werben,  ttornebmlid) 
wenn  fctc  ©onne  beiß  fdjeint,  lieber  begießt.  SBenn 
fie  4  bis  5  Sage  gelegen  Ijaben,  unb  ber  weige 
fßoben  anfangt,  bellcr  gu  werben,  fod)t  man  fie  in 
einem  Äubmijlbabe,  bann  in  einem  Äleienbabe,  ba§ 
auS  gefduerter,  mit  (Sauerteig  angemac&ter  Äleie  am 
fräfttgfien  wirft,  unb  wieberfyolt  bicfe  S3dber,  bis 
bie  weißen  S3oben  üollfommen  bell  ftnb. 

(Sin  anbereS  leichteres  83erfal)ren  bejieljt  in  $oU 
genbem:  SBenn  bie  aufgefärbten  ©tucfe  gut  gefputt 
unb  geflopft  werben  finb,  werben  fie  1)  wer  Sage 
auf  ben  Stafen  gelegt;  2)  mit  einem  Äubmijlbabe 
befyanbelt;  3)  wieber  4  Sage  auf  bcn  3?afen  gelegt; 
4)  eine  ^albc  ©runbe  in  bie  mit  30  bis  35  Steilen 
SBaffer  Derbimnte  Sauge  tton  Spelle  eingeweicht,  ge* 
fpütt  unb  geflopft;  5)  jwei  Sage  auf  ben  9Jafen 
gelegt;  6)  nocb  ein  9J?al  in  bie  Sauge  üon  3at>e(le 
geweift,  gefpult  unb  geHopft;  unb  7)  nod)  jwei 
Sage  auf  ben  Sfafen  gelegt. 

9£ad)  2>mgler  ifi  ba§  ßbfornatron  ber  auS  ßfjlor* 
fali  bejiel;enben  3aüellefd)en  Sauge  jur  S3untbleidbe 
twrjujieben.  Sie  mit  Ärapprotb  gefärbten  weiß* 
bobigen  SBaaren  erhalten  bei  einer  forgfdlttgen  33e* 
banblung  im  ßblornatronbabe  ein  eigentümliches 
beliebtet  Stott).  2>aS  ©urd&nebmen  im  SBabegefd&ieljt 
warm,  unb  eS  werben  gewöhnlich  auf  10  §)funb 
SBaffer  2  bis  4,  bodtfenS  10  SoÜ)  S&lornatronauf* 
Iofung  angewenbet. 

£>ie  tötücfe,  welche  mit  SSau  aufgefärbt  wor< 
ben  finb,  werben  auf  biefelbe  SBeife  gebleicht.  SBeil 
aber  bie  gelbe  garbe  etwas  matt  geworben  ift,  fo  be* 
banbelt  man  fie  4,  bod&ffenS  5  Minuten  mit  SBaffer, 
welches  mit  ©afjfdure  febwaef)  gefduert  ijh  £>ieS 
gibt  ber  gavbe  tf)re  gange  Sebbafttgfeit  unb  nimmt 
jugleicf)  bie  gelben  garbetbeile  weg>  welche  etwa  auf 
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bem  weißen  SSoben  ober  auf  bem  Slot&en  jurucfge* 
blieben  ftnb  unb  ben  ©lanj  üerberben  würben. 

Snbeffen  geben  mehrere  gabrifanten  bem  ge* 
wo()nlicf)en  SBcrfabren  ben  SSorjug. 

9?acbbem  man  bie  weisen  336ben  ber  Siattui 
ne,  auf  treibe  bie  SBeigen  jum  Sotben ,  jutn 
©djwarjen,  jum  SBioIeten,  ober  ju  jeber  anbern 
burd)  Ärapp  frcf>  erjeugenben  garbe  aufgebrucft  wor; 
ben,  gereinigt  \)at,  tragt  man/  wenn  ba$  35effin  e3 
erfoibert;  bie  gelbe  unb  blaue  Äufbrucf  färbe  auf» 


Siebentel  S.  a  p  i  t  c  U 

©erfahren,  bie  GalicoeS  unädjt  ju  brueten» 

Sftan  brueft  jwar  juroetlen  ßalicoeS  mit  undcf)* 
ten  Sarben,  biefer  3>ucf  aber  wirb  wenig  angewen^ 
bet,  außer  auf  9J?ufjelin,  auf  Äattune,  beren  Srucf 
fcf)led)t  auSgefübrt  worben,  ober  beren  ©efft'n  au3 
ber  9ftobe  gefommen  tft,  unb  auf  ©ewebe;  welche 
febon  jn  einem  3wecf ,  33.  ju  einem  Äleibe  ge; 
btent  baben. 

Urft  jiebt  man  bie  erften  Sarben  fca&on  ab,  tn^ 
b*m  man  fte  mit  einer  Sauge  unb  mit  ßfolor  bc- 
banbelt  unb  bann  auf  bem  SJafen  bleibt  SBenn 
fte  weiß  geworben  ftnb,  fo  tragt  man  bie  garben 
auf  bie  untere ,  uorber  rac$t  bebruefte  ©eite  auf. 
SBenn  ber  garbe  ©ifenbeige  ju  ©runbe  gelegen  \)at, 
fo  ijl  ein  fdjwefelfaureö  SBab  erforberlicfc ,  um  baS 
(Sifen  ju  entfernen»  Sftan  wenbet  bieS  SSab  erfi 
bann  an,    wenn  bie  anberen  garben  bur#  ba5 
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ß&lor  jerjl6rt  worten  finb  unb  ber  ßifenrojl  offen 

ba  liegt. 

£>ie  rotten  Sarben  bereitet  man  au§  SBrafu 
lienbolj,  auS  gemambuf&olj,  ober  aug  andern 
Kotbbolje ;  bie  g  e  l  b  e  n  au$  t>en  perftfd^en  Äreugbeeren, 
au£  ben  hörnern  t>on  2toignon,  au£  ßurcuma  unb 
auö  Srlean;  33lau,  SBtolet,  ©dj)roav  j  unb  ©rau 
au§  ßampecbeljolj. 

etiler  Ärttfel. 

©c&warj* 

3n  jroei  (ünmern  SDBaffer  foc^t  man  2  9)funb 
ßampecbebolj,  2  9>funb  ©umad)  unb  ^  $fb.  ©all* 
dpfel  fo  lange,  bis  bie  Jpdlfte  bejfelben  t>erbunjlet 
ifT,  gießt  2  qjfunb  (Sffig  binju  unb  fefet  ba§  Äocben 
fo  lange  fort,  bis  nur  nod)  ^  (Simer  glüfft'gfeit 
ibrig  iji.  £)tefe  gießt  man  ab,  loji  4  ßotb  fcbroe* 
felfaureö  Stfen  (@tfem>itriol)  unb  2  ?otb  fc&roefel* 
faureS  Äupfer  (cpprifdjen  SMtriol)  barin  auf  unb 
verbiet  fte  mit  ©tdrfe.  Sie  fd^arje  59?ajfe  reibt 
man  bur<$  ein  ©icb  unb  brucft  fte  auf. 

(Sin  jiemlidf)  bauerbafteS,  nicbt  fcfyarfeS  Safel* 
brucffd)n>arj  erbalt  man  nad)  fingier  auf  folgenbe 
2tvt:  3»an  rübrt  20  ßotb  ©tärfe  mit  5  *Pfb.  fiar« 
fem  SBlauboljabfub  an,  bringt  Ii  Sctb  (Sifenüitriol, 
wenn  pd)  biefer  aufgeloji  bat,  1  &>tb  S3leijucfer  bin* 
ein,  foc&t  bie  S)?tfd)ung  fiarf  ein,  fegt  ber  fodben- 
ben  ÜRafie  1  fiotb  Operment  ju,  gießt  fte  in  eine 
jleinerne  ©Rüffel  unb  rübrt  fte  bis  jum  (Srfalten. 
@be  bie  mit  biefem  ©c&roarj  bebrucfte  SBaare  au§> 
geroafdbcn  wirb,  muß  fte  einige  Sage  in  einem  ge* 
beteten  Limmer  gebangen  böben. 


7il 


3weiter  Hxtittl 

3n  2  spfunben  einer  lange  t>orf)er  bereiteten 
2Cu§fod)ung  be$  S5rafiItent>oIje6  lojl  man  ^  bi£  2 
8ott>  geflogenen  2f(aun  unb  oerbicft  fte  mit  ©tdvfe. 

ßieblicfter  unb  etwa£  fejler  wirb  bie  ftaxbc,  wenn 
man  ju  ber  glüfftgfeit  einige  SEropfen  3innauflofung 

©oll  ba3  3?otb  in  ben  Purpur  fpiefen,  fo  Der* 
tufc&t  man  bie  2(u$fod)ung  mit  ein  wenig  Äalfivaffer, 
)ber  ^otafcfyen;  ober  ©obalauge. 

dritter  Hrtifel. 

Jßtolet  unb  Sita«. 

9)?an  Focfjt  3  9>funb  Gampecf)el)ofj  in  30  Dft>. 
Baffer  fo  lange,  bis  bie  glüffigfeit  nur  nod)  10 
Pfunb  betragt,  gießt  fie  flar  ab  unb  loft  barin  10 
?otb  geflogenen  Ülaun  auf.  3um  bunflen  SSiolet 
»erbirft  man  fte  mit  ©tdrfe,  jum  bellen  mit  ©ummi, 
aö  man  falt  ftd)  barin  auflofen  laßt* 

3J?an  barf  üon  biefer  garbe  feine  größere  Sluan* 
itdt  bereiten,  qI$  man  nötl;ig  t)at,  unb  muß  fte  aud) 
ogleid)  gebrauchen. 

33erfd)tebene  fefyr  angenehme  ^arbenfd^etne  er; 
alt  man  wenn  man  bie  TluSfocfcung  beS  6am^ 
ecbebo(je6  mit  einer  2(uSfod)ung  be3  gernambufo 
a  gleiten  ST^citen,  ober  in  anberem  33ert)dltniß  t>er* 
iifcf)t,  fo  baß  ber  blaue  ober  rotbe  ©c^ein  mel)r  l;er- 
orjitd)t,  unb  bie  9)iifcf)ung  mit  einigen  Sropfen 
ünnauflofung  tterfefct.  9Kan  üerbieft  fte  mit  ©tdrfe 
ber  mit  ©ummi,  wenn  man  bie  $axbz  bunfel  ober 
eil  verlangt. 
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83  i  e  t  t  e  t  %  t  t  i  f  e  I. 

»lau. 

Sri  2  9>fimben  einer  frifcb  bereiteten,  tyeifjei 
2Ut§?o$ung  beS  @ampecf)el)olje§  loji  man  1  8ot 
f$wefelfaure§  Äupfer  ( cpprxfd^en  SSitriol)  auf  im 
Derbicft  fte  mit  ©ummi. 

SBenn  man  biefe  garbe  aufbrucft,  fo  ftef)t  fl 
fd&wörjlicfy  au§,  im  ©pulen  aber  nimmt  fte  ein  fei; 
fc|6nc§  S3lau  an. 

S9?an  fann  aud&  bie  im  erjien  ZxtxlA  be§  x>'m 
ten  ÄapitelS  angegebene  blaue  2(ufbrucffarbe  üo 
SSerlinerblau  anroenben. 


gfinf  tet  2t  i  t  x  l  c  l 

«cftu 

£>tefe  $arbe  tft  biefelbe,  toeld&e  im  britten  2fi 
tifel  be§  vierten  ÄapitelS  au§  ben  Äornern  t>on  7£t>ic 
non  5U  bereiten,  gelehrt  roorben  ift. 

©  e  $  ji  e  r  %  x  t  t  l  e  L 

2furoragelb* 

SKan  erhalt  biefe  garbe,  wenn  man  ein  Drtear 
bab  mit  2((aun  üerfe^t  unb  mit  ©ummi  öerbicf 
Sttan  fef)e  im  4.  Äapitel  ben  britten  Ärtifel  9lr.  2, 

Siebenter  21  r  t  i  f  e  I, 

©rüm 

3n  12  Äannen  SBaffer  fod&t  man  6  qOfun 
SBau  unb  2  spfunb  ßampecfce&oli  fo  lange,  bis  nu 
nodj)  ber  britte  £&eil  glufftgfeit  übrig  ift,  gießt  bk 
felbe  ab  unb  auf  ben  9?ücf|lanb  6  ^funb  frifdjc 
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SBaffer,  foc&t  tiefen  no$  ein  SD?al  tvteber  fo  lange 
auS,  bis  bte  Sluffigfeit  nocf)  ein  ©rittt&etl  betragt, 
unb  mifd&t  beibe  ÄuSfod&ungen  unter  einander.  £)ann 
15 ji  man  2  2otb  ©runfpan  in  bem  ©emifcfy  auf  unb 
i  oerbtcft  e8  mit  ©ummi  ober  mit  ©tdrfe. 


2$on  ben  SDampffar&en* 

JDie  geringe  gefligfeit  unb  £)auer,  welche  bte 
JJafelbrucffarben  auf  baumwollenen  Beugen  erlangen, 
bat  e3  fybdflt  wünfdjenSwertl;  gemalt,  ein  33erfabren 
aufjuftnben,  mittelfi  bejjen  man  mit  letzter  SKube 
ben  Satben  einen  gewiffen  ©rab  ton  Äe^tbeit  unb 
Sauer  ju  geben  im  ©tanb  ifi,  beffen  biefelben  biß 
jefct  entbehrt  baben,  3?acl)  mancherlei  33erfucf)en  ijl 
man  baljin  gelangt,  bie  Stoffe  mit  gewiffen  fiaxbcz 
brüten  ju  bebrucfen  unb  benfelben  burd)  eine  nad)« 
folgenbe  SBebanblung  mit  äBafferbdmpfen  bie  ver- 
langte 2lecf)tl)eit  mitjutbeiten,  2>te  erfte  Änwenbung 
beö  2)ampfS  auf  bie  gavben  banfen  wir  ben  @ng; 
Idnbern,  inbem  1797  33ancrofft  bereits  ein  bem  je^is 
gen  dl)nlicf)e3  SSerfabren  bcfc&reibt.  3m  Sabr  1810 
fing  man  in  SQ?ül)lbaufen  bei  25ollfup,  9J?ieg  unb 
(5omp,  ein  dbnlid)e3  SSerfabren  bei  einer  Stacbabmung 
von  @afbemirfbawle>  in  2(nwenbung  ju  bringen  an, 
boef)  war  ber  Erfolg,  ba  man  ftd)  patt  ber  Kampfe 
eines  SSugeleifenS  bebiente,  noeb  mangelhaft,  unb  erjl 
im  3af)re  1819  würbe  einem  gewiffen  Söffet  au§ 
ßolmar,  ber  mit  SDoBfuß  in  SBerbinbung  arbeitete, 
eine  ft'tbeme  9)?ebaiüe  für  ba£  gute  ©elingen  biefeS 
83erfafyren3  bewilligt,   2Son  l;ier  au§  fam  baä  S3evfal)- 
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ren  wieber  na$  d  nglanb  jurücf  uni>  tat  je§t  eu 
große  *Musb<>buung  erlangt.  Sffan  bat  baju  jwei 
mfdjiebene  SQBege  eingebogen,  welche  unS  SEfoillape 
in  feinem  £ant>bu<#e  be£  3eugbrucfeö  mitteilt  unb 
bie  wir  fcier  folgen  laffen. 


6  r  jl  e  83  e  r  f  a  l)  r  u  n  g  3  a  r  t. 
Vorbereitung  ber  (Stoffe, 

.£)ie  (Stoffe  werben  mit  einer  33ci£e,  welche  7° 
33eaume  jeigt,  grunbirt;  biefelbe  befielt  aus: 

30  $funt>  Waun,  5  *Pfunb  frpftaüiftrter  ©oba 
unb  15  §Pfb.  £3lei$ucfer,  weiche  in  240  9)fb.  fod)en* 
bem  SBajJer  aufgelöst  unb,  nacljDem  jt<$  bie  9)iifd)ung 
gefegt  bat,  abgefldrt  werben. 

£k  grunbirten  Stoffe  fommen  in  bie  SSrocferv* 
ftube  unb  werben  nad)  3  Sagen  bei  45  ©rab  9?. 
burd)  Äreibewaffer  gejogen,  gereinigt  unb  getrocfnet. 
Sollten  ftd)  wiber  äkrmutben  biefelben  bei  bem  £Beij$ 
jen  gefärbt  fyabcn,  fo  müßte  man  fie  luxd)  ein  Gftlots 
bab  nehmen ,  welches?  nad)  S3eftnben  ber  Umftanbe 
2  —  6  2f)eile  ber  Snbigoauflofung  ©ap  SufacS 
entfärbt,  darauf  werben  bie  ©toffe  gereinigt,  ges 
trotfnet  unb  gerollt. 

ÖZacb  t>on  Äurrer  grunbirt  man  bie  (Stoffe  auf 
folgenbe  Sßeife :  Sur  14  ©tucf  f  @llen  breite  unb 
52  SUen  lange  ßalicoeS  bereitet  man  eine  2(ufl6fung 
t>on  6  ^Pfunb  frpjiaUiftrtem  3innd)lorib  in  64 
SBaffer  unb  rüfort  biefelbe  in  fleinen  Portionen  in 
54  9)fb.  faujiif^e  Äalilauge  Don  20  ©rab  S3caume, 
wobei  man  jietS  mit  £tn$utl)un  t>on  3innauflöiung 
fo  lange  inne  bdlt,  big  fi($  ba3  burd)  baS  Äali  nie; 
bergefd)lagene  3innorpb  wieber  aufgeloft  bat.  2Benn 
aUfd  eingerührt  ift,  grunbirt  man  bie  SÖSaare  bamit 
jweimal  unb  bringt  fie  in  eine  bunfle,  gebeizte  Ärof« 
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fenjtube,  wofelbjl  fte  jwei  Sage  bleibt,  bann  nimmt 

man  [ie  jweimal  über  t>en  £afpel,  burd)  ein  faltet 
S3ab  t>on  160  $fb.  äSafier,  4|  3>fb.  ©almiaf  unö 
$fb.  ©cfywefelfdure,  wdfc&t  fte  breimal  in  fließen^ 
Dem  SBaffer,  winbet  jie  au$  unb  trocfnet  fie. 

^Bereitung  ber  35ampffarben. 

Skifce  für  terfd)tebetie  garben. 

Sflan  I6jl  in  60  f>fb.  ftebenbem  SBafier  10  9>fb. 
Älaun,  5  9>fb.  efftgfaureö  S3lei,  unb  20  Unjen  @afc 
miaf  auf,  lagt  alleS  fid)  fefcen  unb  jiet>t  bie  10Q 
iBeaume  baltenbe  SBeifce  uon  bem  SBobenfafc  ab. 

©cbwarj.  4  $>fb  33laul)oljabfub  t>on  3  ©rab 
werben  mit  8  Unjen  ©tdrfe  üerbitft  unb  barin,  fo 
lange  bie  SJfifcfyung  nod)  warm  ifi,  2  Unjen  fd)we; 
felfaureS  (Sifen  aufgelojt,  worauf  man  ba£  ©anje  in 
ein  ©efdß  mit  1  Ünje  £)lfoen6l  gießt,  jiarf  umrübrt 
unb,  wenn  c8  falt  ift,  4  Unjen  mit  ^>otafc^e  neu; 
tralifirten  falpeterfauren  (SifenS  binjufügt. 

gtobfatbe,  2^  9>funb  gernambufbrübe  t)on 
5  ©raD  unb  1^  9)fb.  Gampecbeboljabfub  tfon7©rab 
werben  mit  8  Unjen  (Stdrfe  tterbitft  unb,  fobalb  bie 
9Nifd)ung  falt  ijl,  8  Unjen  einer  gefdttigten  tfuflö* 
fung  oon  3inn  in  2  Steilen  ©aljfdure  unb  1  SE^eil 
©alpeterfdure  binjugetban. 

£>unfelrotb-  4  $funb  gernambuFabfub  üon 
5  ©rab  werben  mit  8  Unjen  ©tdrfe  üerbicft  unb 
nad)  bem  (Sifalten  12  Unjen  ber  oben  angegebenen 
3innfotion  jugefefct. 

9Jofa.  Sttan  erbdlt  biefe  garbe  burd)  einen 
2acf  au$  gernambuf,  ben  man  auf  folgenbe  SBeife 
erjeugt  :  SSJtan  fügt  ju  12  9)funb  gernambufbrübe 
t>on  5  ©rab  l  9)funb  faljfaure  Sbonerbe,  laßt  ba$ 
©anje  jwet  Sage  jleben,    gießt  eö  bann  burd) 
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öeincroanb  unb  beroa&rt  b^u  8a<*  im  feud&teo  3u 
flanbe  auf. 

2Me  faljfaure  £f;onerbe  erhalt  man,  inbem  mar 
8  9>fb.  2Uaun  in  SBafler  aufloji  unb  fo  lange  $)ot 
afdjenauflofung  gugtegt,  als  nod)  ein  9lieberf<$la.:]  ent 
jie&t.  ße^terer  wirb  auf  einem  gilter  gefammelt 
au3gewafdf)en  unb  bei  geiinber  SBarmc  in  1  *Pfunl 
6  Unjen  ©aljfdure  aufgctöfi. 

3ur  £)rutffarbe  nimmt  man  2  *PfD.  ber  feu<$ 
ten  ßaef  färbe,  xfyxt  fie  mit  2  $)funb  SBaffer  unb  | 
$Pfunb  obiger  33ei&e  t?on  10  ©rab  an  unb  t>erbi<fi 
mit  1  $Pfb.  ©ummi. 

9?ad£)  t>.  Äurrer  Fodbt  man  16  ßotf)  femgejbtim 
ßod&enille  breimal  mit  befiillirtem  SBaffer  ab  unt 
laßt  ben  Äbfub  bis  auf  4  $ft>.  einfod&en,  worauf  man 
^  $funb  efftgfaure  £l;onerbe,   weldbe  man  au3  IC 
«Pfunb  SDBaffer,  4  9>fb.  Wann  unb  4|  spfunb  SBlefc 
gucfer  bereitete,  jufefet.    ©ie  gavbe  wirb  mit  10  bis 
11  ßotl)  ©tärfe  gefoebt,    fd&nell  f alt  gerübrt  unb, 
nad)  bem  Qtxlaltm$  2  ßotl;  Äleefdure  jugefefct.  ©arjj 
auf  wirb  bie  garbe  25  Minuten  gebdmpft  unb  bte 
SBaare  bureb  2Uaunerbefali  genommen,  welche»  man« 
er&ält,  inbem  man  8£  spfb/Waim  in  6  SRaaS  2öaf>j 
fer  aufloji  unb  fo  lange  d^enbe  Äalilauge  jugiept,] 
bte  ber  im  Anfang  erzeugte  Sftieberfcfclag  von  Sljon*! 
erbe  wieber  aufgeloft  \\U     £>ie  SBaare  wirb  barin  j 
jweimal  über  ben  «j&afpel  genommen,  gut  gewafd)enj 
unb  im  <§fyattm  getreefnet. 

£)unf el&tolct.  4  9)[unb  Gamped&e&oljabfub  " 
von  2  ©rab  wrbteft  man  mit  8  Unjen  ©tdrfe  unb 
fügt  nacb  bem  (gifalten  8  Un^en  ber  oben  angegeben ] 
nen  3innfolutton  juf  SDtefe  garbe  btent  jum  83or;  j 
bruef,  gür  ben  (Sinbrucf  bebient  man  fidj  einer  auS  ; 
fcioleten  ßa<f  erjeugten  garbe,  £>en  Sacf  erhalt  man, ; 
inbem  man  12  9>funb  S3lau&oljabfub  bon  5  ©rab  : 
mit  1  5)funb  faljftturer  Älauherbe  *>erfe§t,  2  Sage 
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cmg  flehen  l&$t  anb  ben  9lieberfcf)lag  auf  einem  g& 
;er  fammelt.  3ur  garbe  bebient  man  fiel)  eineä 
fefunbeS  oon  biefem  feuchten  Nieberfdjlage,  ntbrt  if)tt 
mit  2  spfunb  SBaffer  unb  2  $funb  S3ei£e  t>on  10 
©rab  an;  baS  ©anje  üerbieft  man  mit  1  $)funb 
Summi. 

v£>elIt>iolet  erhalt  man,  wenn  man  einen  SEbeil 
ber  obigen  §arbe  mit  brei  Stetten  ©ummiwaffer 
oevbünnt. 

Sftacf)  Äurver  erhalt  man  ein  gutes  §3iolet, 
'wenn  man  in  10  $funb  SMauboljbrübe  auS  3  $)fb. 
SBlaubotj  auf  2  $fimb  SBaffer  2  *Pfunb  Äfaun  unb 
'4  2otb  ©almiaf  auflöji  unb  bie  (Solution  mit  4  *Pfb. 
,©ummi  wrbieft.  ©oll  bie  garbe  beller  fei;n,  fo  fefct 
,man  bem  SBlauboIjabfube  SBaffer  ju  unb  nimmt  et; 
waS  weniges  2ttaun.  £)ie  SBaare  wirb  25  Minuten 
gekämpft  unb  bann  burtf)  ein  neutrales  2(Iaunbab 
(üon  8  $funb  Wflun  in  160  $Pfunb  SBaffer  genom; 
men,  worin  bie  freie  ©dure  beS  2((aunS  mit  Äali; 
lauge  gebunben  wirb,  9lad)  zweimaligem  ©urebnef)- 
men  wirb  bie  SBaare  gut  gewafdjen  unb  im  ©cf)at; 
ten  getroefnet. 

fri'fafc  2  Stjeile  9?ofa  unb  3  Steile  §3iolet 
jum  (Sinbrucf. 

9?a$  \>.  Äurrer  nebme  man  jum  2ilaS  gleite 
Sl;ei(e  SSIauboljejrtvaft  unb  $ernambufl)oljabfub  unb 
befyanble  benfelben  ganj  wie  SJtolet  jur  £)rucffarbe. 
@S  wirb  25  Minuten  lang  gebdmpft. 

2)un?el  Amarant fj.  SRan  löfe  in  4  SPfimb 
gevnambufbecoct  Don  2°  1|  Unjen  Xlaira  auf,  t>ev; 
biefe  mit  28  Unjen  ©ummi  unö  fuge  baju  1  Unje 
fnjflalliftvte  ©oba,  welche  man  in  etwaS  Ser* 
nambufbvöbe  aufgeloj!  bat  unb  1  Unje  2Uaunerbe* 
natron,  weltf)eS  man  erfydlt,  inbem  man  frifc&e,  burd) 
©oba  aus  einer  2ttaunerbelöfung  niebergef<#lagene 
ttlaunerbc  in  fauffif^er  Natronlauge  auflöff. 
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#elle3  2fmarantb.  @in  SfyeH  ber  fcorigwl: 
garbe  mit  2  Steilen  ©ummiwaffer  wbännt. 

Zitronengelb.    4  9>funD  Äreujbeerenbrüb?, 
auS  2  $funb  Äreujbeeren  unb  2  ^)funb  ber  jebn; 1 
grabigen  oben  angegebenen  33ei£e  werben  mit  5  *PfD. 
©ummt  üevbicft.     9Rit  biefer  garbe  muß  man  fid) 
ber  globfarbe  bebienen. 

9?ad)  m>n  Äurrer  macfce  man  6  $funb  Äreuj*: 
beerenbrübe  mit  §  *Pfunb  2Claim  l?etg  unb  serbicfe 
bie  garbe  mit  2J  ?)funb  ©ummi.   25ie  garbe  whb  . 
25  Minuten  gebdmpft  unb  bann  im  flief&rtben  SiSaf* 
fer  auSgewafdKn. 

SD  Ii  Den.  9J?an  lofe  in  4  $funb  Äreujbeeren* 
becoct  auS  1  $funb  Äreujbeeren,  5  Unjen  ?(laun, 
1  Un^e  fdjwefelfaureS  (Sifen  unb  ^  Unje  falpererfau* 
reS  (Sifen  auf  unb  üevbicfe  baffelbe  mit  i\  *Pfunb 
©ummi. 

9?ad)  t>.  Äurrer  wrfoc&e  man  6  $funb  Äreu,^  ' 
beerenbecoct  mit  f  $>ftmb  20aun  unb  36  —  40  2otb 
©tdrfe  unb  fege  nad)ber  \—  \  $)funb  falpeterfaureS  1 
(Sifen  $u,  je  nacfybem  bie  garbe  f>eüer  ober  bunfter 
fcpn  fall.    9)?an  bdmpft  bie  garbe  25  SSKtnuten  unb 
nimmt  fte  na<#  bem  ©dmpfen  buvcfy  ein  neutrales  j 
Xläiittbab. 

33  lau.   Sftart  lofe  in  2  $fb.  Sßaffer  3  Unjen 
Äleefduve  unb  tn  anberen  2  ^funben  SBaffer  6  Um  , 
jen  eifenblaufaureS  Äali  auf,  menge  beibe  2fuf(öfun* 
gen  urtb  laffe  fie  24  ©tunbcn  (leben,  worauf  man 
fie  abfldrt  unb  mit  \\  *Pfunb  ©ummi  üerbicft. 

9lac&  t>.  Äurrer  nebme  man  5  $funb  SBaffer 
unb  lofe  barin  24  Sotl>  SBeinjieinfdure  unb  24  ?ot& 
etfmblaufaureS  Äali  auf,  serfodje  ba§  ©anje  mit 
86  —  40  Sotb  ©tdrfe  unb  r£it>re  eS,  bis  eS  falt  ijt. 
£)ie  gavbe  muß  fpdteftenS  einen  Sag  nad)  bem  2(uf* 
brucfen  gebdmpft  werben,  ba  fie  fonfl  graulich  wirb. 


Uaä)  bem  ©dmpfen  roirb  bie  SBaar*  3—4  Sage 
ang  in  eine  bunfle  Äammer,  bann  15  ÜKinuten 
ang  in  fließenbe$  SBaffer  gelangt  unb  fogleidj 
;u$geroafd)en. 

©rün.  SERan  mengt  S  ?>funb  Äreujbeerenbe* 
oct  auS  1  $Pfunb  33eeren  mit  1  spfunb  ber  jebngra* 
igen  33ei£e  unb  lofl  barin  in  ber  2Bdrme  1  Ünjc 
Beinjteinfdure,  l  Unje  Äleefdure  unb  6  Unjen  eifen* 
•laufauree>  Äalt  auf,  laßt  ba§  ©anje  24  ©tunben 
fel)en,  fldrt  eö  ab  unb  üerbicft  e8  mit  1£  9)funb 
»Jummi. 

S^acö  t>.  Äurrer  menge  man  bte  nadjfolgenbfn 
etten  färben  jufammen. 

9^r.  1.  5  9)funb  Äreujbeerenbrübe,  14  gotf) 
(laun,  18  Sott)  eifcnblaufaureö  Äalt,  mit  19  —  20 
:otf)  ©tdrfe  t>evfod)t,  unb 

9?r.  2.  8£  $funb  SBaffer,  4  $funb  eifenblau* 
aureS  Äalt;  ^  $funb  ^eintfeinfaure,  £  $)fo.  @fftg 
oetben  mit  22  —  24  Zott)  ©tdrfe  ueifoc&t  unb  falt 
er&brt. 

SDJit  bem  ©emenge  brucft  man,  bdmpft  balb 
-25  Sftinuten  lang —  unb  nimmt  bann  bie  SBaare 
urd)  ein  fdbarfeS  TOaunroaffer. 

2)unf  le  £oljfarbe.  SDfan  laffe  in  5  *Pfunb 
Baffer  l  ©tunbe  lang  1  $funb  geftopeneS  ßated)u 
ocben,  lofe  barin  4  Unjen  ©almia?  unb  1,\  Unjen 
3rtmfpan  auf  unb  uerbicfe  mit  6  Unjen  ©r&fe* 

Spelle  $oljfarbe.  5JJan  laffe  in  5  $funb 
Baffer  3  Unjen  gepuluerteS  ßatecbu  4-  ©tunbe  lang 
od)en,  lofe  barin  3  Unjen  ©almiaf  unb  1  Unje 
Ürunfpan  auf  unb  uerbicfe  e§  mit  6  Unjen  ©tdrfe. 

9?6tl)ltct)e3  SBraun  nadj  t>.  Äurrer.  SD?an 
erFocf)e  £  sJ)funb  gernambufabfub,  *  $funb  S3lau* 
oljbrübe,  \  $funb  Äreujbeeremrtfub  unb  3  £otf) 
llaun  mit  7  Sott)  ©tdrfe,  rubre  ba$  ©anje  bi3 
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sunt  (Srfalten  unb  tljue  bann  l  Sott;  ©auerflet  i 
falj  baju. 

SBronce  nad)  D.  Äurrer.  2  9>funb  Äreujbee 
renbrulje  au§  1  |)funb  Äreujbeeren,  2  spfunb  gcr  j 
nambufbrube  auS  2  $>funb  gernambuf,  £  SKaau 
ölauboljbrft&e  au3  1|  $funb  S3(auf)olj,  1£  $«fl 
efftgfaure  2Haunerbe  werben  mit  28—3.2  Sotf)  ©tärfi  j 
nad)  SSerI)dltnip  ber  SRufier  berfod&t,  falt  gerührt,  unt  i 
2  Soll)  ©auerfleefdure  jugerübrt.  üJtacfy  bem  £>dm: 
pfen  wirb  bie  SSaare  burd)  ein  neutrales  2llaunbatj| 
genommen» 

ßfjamoiS,  &ell.   9Kan  gie£e  4  Sßfb.  fönend 
be£  SBaffer  auf  2  $fb.  fc&wefelfaure§  ©fen,  loffl 
bavin  1|  $Pfb.  effigfaureS  S3(ei  auf  unb  üerbicfe  bin 
abgefldrte  SBvü^e,   welche  6  —  15°  f)dlt,  mit  einet 
Un^e  9JW)L 

Crange»  4  9)fb.  $otafcf)en;  ober  Sobafaugc 
t)on  12°  werben  10  SRintiten  mit  2  9)funb  Drlean, 
ben  man  üorfyer  mit  etroaS  Sauge  gut  abgerieben  l;at(. 
abgefod)t,  inbem  ba3  Derbampfenbe  SBajJer  immer 
wicber  jugefe^t  wirb,  worauf  man  baS  ©anje  ah 
Hart,  bann  1  Unje  S&onerbenatron  jufcfct  unb  bie 
SKa-jfe  mit  1}  $Pfb.  Summt  Derbicft. 

9lac&  *>♦  Äurrer  foli  man  U2  $fb.  Drlean  mit 
1  SPfunb  faujlifc&er  Sauge  üon  20°  SSeaume  gut 
abreiben,  bann  6  $>fb,  SBaffer  jufefcen,  20  ÜRinutcn; 
fachen  unb  mit  2^  Sßfunb  ©ummi  verbieten.  9?acl) 
bem  dampfen  wirb  bie  SBaare  im  piejjenbeit  Sßaffer 
gut  auSgewafdjen» 

3weite  S3erfabrung§art 
•Dampffarben  aus  garbc^olsbecocten* 

Siefer  gabrifationsjweig  wirb  MoS  burcf)  Wu 
fc&ung  betrieben ,  bie  garben  ftnb  alle  mit  ©ummi 
üerbicft,  unb  e§  werben  f?ier  einige  Seifpiele  genügen, 
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33et£e.  £)ie  oben  angegebene  je^ngrabtgc 
Beige  wirb  mit  1£  9&fb.  ©ummi  Derbtcft. 

ßamped)e^ol$abfub.  4  $fb>  ßampec^e- 
wljabfub  fcon  2|°  werben  mit  1£  5>funb  ©ummi 
ferbtcft. 

gemambufabfub.  4  $Pfb.  gernambufab^ 
jub  Don  2^°  werben  mit  tj  $fb,  ©ummi  wrbicft. 
'  Äreujbeerenabfub*  4  $funb  Äreujbeercn* 
•bfub  aus  2  $fb.  Äreujbeeren  werben  mit  i{  9>fb: 
■Summt  üerbitft. 

©ummiauflöfung.  3n  4  $funb  SBBaffer 
Derben  1£  |>.fb«  ©ummi  aufgelöjf. 

3uberettung  ber  Harbern 

SSioIet   3  9>funb  S3eifce,  £  $funb  Samped&e* 
oljabfub,  ^  $fb*  gernambufabfub. 
!    Silas.    3  ^funb  »eific,  £  9>fimb  <5ampe$t; 
oljabfub,  3  Dfb.  gernambufabfub, 

9tofa.   2?)fb.  SBeifce,  1  $fb.  gernambufabfub, 
9>funb  ©ummiauflofung. 

SJKttclrot&.  2  9>fb.  SBeige,  2  9>fb.  gernam; 
ufabfub. 

©elb.  2  $funb  S3cifce,  2  $funb  Äreujbeeren^ 
ifub, 

£oljbraun,  2  $funb  ÜRtttelroty ,  2  gjfunb 
feiet,  2  $fb.  ©elb. 

SBlau,  ©rün  unb  ß&amoiS  ftnb  bie  oben  be; 
Unebenen*  UebrigenS  werben  aud)  biet  bie  ©toffe 
>r  bem  33ebru<fen  gebei&t,  woju  man  ftcf)  bisweilen 
öS  einer  3innfolution  bebient,  inbem  man  fo  t>tet 
IjfaureS  3tnnojct)b  in  SBajfer  auftöjl,  bis  bie  Ttu^ 
fung  4°  fcfywer  ifi,  unb  bamit  grunbirt,  worauf 
an  bie  ©toffc  no$  burdb  eine  ©obaauflofung  t>on 
>  nimmt,  um  fte.  nad)bem  fte  gewafc^en  unb  ge- 
edjaupfafc  6. 23b.  4.  ruft.  46 
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trocfnet  fmb,  no#,  wie  oben  gejeigt  würbe,  mit  2$ 
erbebeifce  ju  grunbtren. 

SBe&anblung  ber  3euge  nad)  bem  £)rucfe 

©obalb  bie  ©toffe  bebrucft  ftnb,  bringt  man' 
in  eine  Srotfenftube,  beren  Temperatur  25°  3{,  nie 
überjleigen  barf,  unb  lagt  fte  bortjwei  Sage,  roora 
man  fte  in  einem  2)ampfapparate  f  ©tunben  lat 
bebanbelt  9?ad)  bem  dampfen  fyängt  man  t 
©toffe  abermals  2  Sage  lang  auf  unb  wdfd)t  ) 
bann  in  fließenbem  Sßaffer,  welcf)e§  jebod)  f$w 
gefdjefyen  muß. 


SR  e  u  tt  t  e  £    St  a  p  i  t  e  t. 

Stefewagebrutf  ber  GSaltcoeö» 

SMefer  beftefyt  in  bem  33erfafyren,  wo  biejenige 
©teilen  ber  ßalicoeS,  welche  feine  $axbt  erhalten,  fot 
bem  weiß  bleiben  follen ,  mit  einer  aufgebrühte 
SSJJaffe  bebetft  werben. 

£)iefe  SDiaffe  bejfefyt  in  einer  au§  mehreren  ©ul| 
flanjen  jufammengefe^ten  glüfftgfeit,  welche  mit  eiw 
feften  SWaterie  wbieft  iji* 

Sufammenfefeung  ber  glüffigfeit 

Sn  2  ^funben  SSSaffer  loji  man  12  ßot^  eppri; 
föen  SSitriol,  6  2otf>  ©rünfpan,  4  Soty  Waun  uni 
8  Zoty  arabif^eö  ©ummi  auf. 

(Sine  anbere  3ufammenf  efcung. 

Sn  einer  Äanne  ober  4  ^funben  SBaffer  lof 
man  8  2otf)  epprifc^en  S3itrtol  unb  12  Sott>  ©rün 
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„  pan  auf,  fefct  1  *Pfunb  arabtfcf)e§  ©ummi  bin$u 
.mb  feibt,  wenn  btefeS  ftd)  aufgelojl  bat,  bae>  ©emifd) 
:>urd()  ein  ©ieb,  ober  laßt  e$  ß$  fefcen  unb  gießt 
)a$  Älare  baoon  ab. 

SS  e  r  b  i  (f  u  n  g. 

Um  bie  glüfftgfett  ju  tterbiefen,  floßt  man  1 
iPfb.  ^feifentbon  ju  ^uloer,  treibt  ibn  buvdj)  ein 
»Sieb,  rübrt  tt>n  in  6  big  8  2otb  SBajJer  ein  imb 
?;3crmifd)t  mit  biefem  birfen  SBrei  bie  glufftflfeit. 

(§be  man  biefe  25e<fmaffe  anwenbet,  muß  man 
fte  wobl  burd)  einanber  reiben,  ©ie  wirb  eben  fo, 
jrie  bie  33ei£en  auf  bie  ©ewebe  aufgebrueft,  nur  muß 
'ie  auf  ein  S&afftä  gefirtd)en  werben,  beffen  SBoben 
'tut  einem  ganj  ebenen  Seber  bebeeft  ift,  unb  bie  gorm 
>arf  man  niebt  bart  aufbruefen.  9J?an  fcf)lägtfte  ba^ 
jer  nid)t  mit  bem  Jammer,  fonbern  mit  ber  £anb: 
)oä)  verlangen  manche  2)efjm8,  baß  man  juroetten 
;en  Jammer  gebraust. 

SSier  unb  jwanjig  ©tunben  nadE)  bem  2fufbrucf 
i'ann  man  bie  ©ewebe  in  baS  garbebab  bringen» 

2Bir  reben  juerft  t>on  ber  einfachen  2Crt  biefet 
Sattung  t>on  2)ru<f ,  wo  bie  £5ecfmaffe  auf  einen 
©oben  aufgetragen  wirb,  welcher  blau  werben  foll. 
Äadjjbem  fte  aufgebrueft  unb  troefen  geworben  ijt, 
mngt  man  bie  ©ewebe  auf  folgenbe  SBeife  in  bie 
falte  Snbigfupe. 

9D?an  baft  bie  ©tuefe  mit  ber  ©ablleijte  an 
Die  mit  fleinen  geFrümmten  hageln  befe&ten  Sfab3 
tten.  (£in©d)enfelbiefer  Siabmen  liegt  mit  beiben  dm 
)en  in  einem  Salje,  worin  man  it>n,  je  nadjbem  bie 
©tücfe  lang  ober  furj  ftnb,  \)\n  unb  t>erfdöieben  unb 
mit  einem  ^Pflocfe  befejiigen  fann.  £)ie  Stammen  be; 
fejligt  man  an  einer  ©d)nur,  mit  weld&er  man ' fte 
in  bie  #6be  jiefyen,  nieberlaffen  unb  aus  einer  Äüpe 
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in  bie  anbete  bringen  fann.  fteben  bi3  ad 

SRinuten  nehmen  bie  ©tücfe  fo  mel  garbe  an,  a 
fte  fafien  fönnen. 

SSBenn   jene  Seit   tterfloffen   tft ,   jtet>t  ma 
ben  Sta&men  au£  ber  Äüpe  beraub  unb  laßt  bc. 
©tücf  über  berfelben  abtropfen  unb  angrünen*  ©o 
ber  23oben  nur  eine  l;eUblaue  garbe  erhalten,  1 
muß  man  alSbann  baS  ©tücf  t>on  bem  Sta&mel 
herunter  nehmen  unb   mit  ber  anbem  ©ahlletf 
wieber  an  benfelben  anbafen,  ebe  man  eS,  nadj  2(uj: 
rübrung  unb  jwolfflünbiger  ©e^ung  ber  &üpe,  wie 
ber  foineinfenft.    ©onfi  befommt  eS  eine  ungleich 
garbe*     ©oll  aber  ber  SBoben  bunfelblau  werbet 
fo  brauet  man  c8  nur  naef)  ber  jweiten  unb  brtttei 
gdrbung  umjubafen. 

Sn  großen  gabrtfen  bringt  man  bie  ©tücfe  aui, 
einer  Äupe  in  bie  anbere,  mad)t  ben  2Cnfang  mit  be 
fd^wdebfien  unb  enbigt  mit  ber  fidrfjien. 

$aben  bie  ©tücfe  bie  verlangte  ©tufe  fcon  SSIat 
erhalten  unb  ftnb  fte  troefen  geworben,  fo  jiel;t  mar 
fte  buref)  ein  SBafferbab,  ba£  mit  ©<$wefelfdur< 
fd&wacij  gefduert  tft.  ©ie  ©d^wefelfdure  uerbinbel 
ftci>  bann  mit  ben  Äalftf)eild)en,  bie  in  ber  Äüpens 
färbe  fcfywebten,  ft<#  in  ba3  ©ewebe  eingegangen  ha* 
ben  unb  bie  gavbc  trübe  machen  würben,  ju  fd&we* 
felfaurem  Äalfe* 

©obalb  man  bie  ©tücfe  au§  biefem  ©auerbabe 
herausgenommen  hat,  bringt  man  fte  in  fließenbe§ 
2Bajfer,  bis  bie  aufgebrühte  SDTaffe  t>on  benfelben 
gdnjlid)  fcerfdjwunben  tji,  woburdf)  fte  jugletch  *>on 
bem  fd&wefelfauren  Äalf  gereinigt  werben.  Saburd) 
ftnb  benn  auf  bem  blauen  ©oben  bie  im  2>efjm  tnU 
fyaltenen  giguren  mit  weißer  garbe  jUm  SJorfchein 
gefommem  Um  biefe  nodb  ju  erhohen,  breitet  man 
bie  ©tücfe  noch  einige  Sage  auf  bem  Siafen  au§  unb 
begießt  fte. 
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SDie  ä&eorie  be§  STefeuagebrutfg  iji  ganj  einfach, 
»ie  Äupferorpbe,  tue  in  bem  cpprifdEjen  SSitrtoI  unb 
bem  ©rünfpan,  al§  ben  #auptbefianbtbeilen  ber 
ecfmaffe,  enthalten  fmb,  geben  bem  Snbtg  wieber 
auerjloff,  weil  fte  ju  biefem  weniger  SSerroanbtfc^aft 
ben  unb  folglid)  nicfyt  fo  genau  mit  tym  t>erbunben 
b,  als  ba3  §ifenon;b  in  bem  fdjwefelfauren  @tfen 
!t  bem  @ifenmtriol),  welches  ifcm  benfelben  in  bei: 
pe  endogen  fcat.  ©aburd)  verliert  er  feine  ÄuflöSs 
)feit  unb  fann  ftd)  folglid)  nid)t  mit  ber  33aum; 
lle  uerbinben, 

1  25a  berSJeferüagebrucf  bejiimmt  i|f,  bieSSerbinbung 
:  Äupenfarbe  mit  ber  ^Baumwolle  ju  t>erf)inbem, 
folgt  barauS,  baß  baS  fcfywefelfaure  unb  bae>  effigs 
;re  Äupfer  in  ber  ©ecfmaffe  in  jureid&enber  tluam 
:it  enthalten  fepn  muß.   ©onji  üerbinbet  ftdj  ber 
:  ©auerjlop  entlebigte  aufgelöste  Snbig,  na<$bem 
bie  9ßaffe  burcfybrtmgen  bat,  mit  ber  ^Baumwolle 
I  oerberbt  ben  weisen  S3oben. 
f  Sie  Quantität  berfelben  muß  aber  jugleid)  im 
'tigen  23erl;dltniffe  mit  bem  ©ummt  unb  mit  bem 
:ifentbone  flehen*   3{t  fcon  bem  lederen  ju  wenig 
Der  £>e<fmaf]e  enthalten,  fo  befommt  fte  burd)  bae> 
dfnen  pfiffe,  burd)  welche  bie  Äupenfarbe  burdf)* 
igt  unb  auf  ben  weisen  33oben  anfallt  ©ntbalt 
oon  bem  erfteren  ju  wenig,  fo  gefefciebt  ni#t  nur 
elbe,    fonbern  ber  aufgelöste  Snbig  burc^bringt 
I  bie  50?affe  ju  fdjnell,  a(§  baß  er  auS  bem  fd)we* 
;uren  unb  au£  bem  efffgfauren  Äupfer  ©auerjioff 
ebmen  unb  baburd)  unauflöslich  unb  nicfyt  fdrbenb 
Den  formte. 

Um  baS  ©nbvtngen  ber  Ättpenfarbe  in  ba§  ©e; 
je  ju  tterbinbern,  pflegt  man  ju  ber  glüfftgfett  ber 
fmafle  Tilaun  l;in jujufe^en  #  wel$ce>  bie  SBirfung 
baß  vermöge  ber  jtarfen  SJerwanbtfcbaft  ber 
Inerbe  jii  ber  äßaumwoUe  bie  S0?affe  fid)  auf  bem 
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©ewebe  mebr  befe|ligt.  2)ie  gdrber  aber  finb  t 
Meinung ,  ber  Ulaun  jtebe  bie  gafern  ber  SBaut 
wolle  unb  be3  Sdnen  jufammen  unb  t>erbinbere  m 
burd)  ba6  Einbringen  ber  Äüpenfarbe,  wa§  1 
©<$n>efelfdure  unb  bie  (Sfftgfdure  beiber  Äupferfa: 
eben  fo  xvotyl  tbut. 

gerner  muß  bie  £)ecfmaffe,  ebe  bie  ©tücfe 
bi*  Äüpe  gebraut  werben,  üoüfommen  auSgetro 
net  fepn.  (£ntbd(t  fie  nod)  geucbtig!eit,  fo  wirb 
t>on  ber  Äüpenfarbe  aufgelojl  unb  burd)brungen,  u> 
nid)t  nur  bem  bebeeften  S3oben,  fonbern  aud)  l 
Äüpe  felbjl  nacbtbeilig  ift,  inbem  fieb  bie  ©cbrcefelfdt 
mit  ibr  uerbinbet  unb  bie  gvune  gavbe  in  ba$  S3la 
treibt,  (S$  ift  alfo  bie  Quantität  ber  Äupferfa; 
unb  ibr  33erbdltniß  gegen  einanber  in  jebem  SSetra« 
fein  gleicbgültiger  Umfranb.  25ie  SO? äffe  barf  bei; 
nid)t  mebr  enthalten,  als  binreicf)t,  ben  fte  berübre 
ben  aufgelösten  Snbig  mit  ©auerjloff  ju  fdttig« 
Snbefjen  weisen  bie  tterfebiebenen  gabrifen  in  l. 
3ufammenfe£ung  ber  glüffigfeit  &u  biefer  25ecfma; 
oon  einanber  ab.  Sn  einigen  roenbet  man  me 
fd)n>efelfaure3,  in  anbevn  mebr  efftgfaureS  Äupfer  c 
2£u^er  ben  bereits  ang.^geb  nen  finb  folgenbe  bei 
mit  2tlaun  üerfefcte  SSKijcfyungen  febr  jjeroobnlid). 

1. 

©cbn?efelfaure§  Äupfer  20  $funb 
ßffigfaureS  Äupfer  .12  * 

3llaun  5  * 

©ummi    ....    16     ;  unb 
SBaffer     ...    4    16  Mannen. 

2. 

©d)u>efelfaure$  Äupfer  16  9)funb 
(SfftgfaureS  Äupfer  .  24 
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Älaun  4  $funb 

©ummt   .   .   .   .    15|    *  unb 
SBaffer    ♦   .   .    .     4  Äannen, 
E; Seite  glüfftgfetten  werben  mit  $Pfeifentbon  fcerbicft, 
j     S3on  beiben  Sufammenfe^ungen  gibt  ber  lieber; 
tffcer  ber  jroeiten  barum  ben  Söorjug,   weil  barirt 
weniger  ©(^roefelfdure  enthalten,   unb  folgtief)  bei 
iinem  etwaigen  Uebermaafe  beiber  Äupferfalje,  ober 
inem  Langel  an  Säerbtcfung,  weniger  9Zatf)theil  für 
ie  Äüpenfarbe  ju  fürchten  ijt. 

S3ermitteljl  beS  9?efert?agebrudPe§  werben  ben  Sa; 
icoeS  Steffins  üon  t>erfcf)iebenen  Sarben  mitgeteilt* 

25ie  gewöhnlichen  &aben  einen  bunfelblauett 
ßoben  unb  weiße  ober  bellblaue  Figuren,  ober  auf 
unfelblauem  33oben  bellblaue  unb  weiße  $iguren4 
£uf  manche  wirb  ju  biefen  garben  auch  nod)  ©um 
(Selb  unb  JRotb  binjugefefct. 

Jöac&tem  bie  2)arjMung  weißer  giguren  auf 
E»unFelblauem  25oben  geteert  worben  ijf,  wirb  e§  ge; 
5iug  fepn,  bie  SSebanblungen  ber  ju  mehrfarbigen 
Defftn6  bestimmten  ßalicoeS  anjugeben, 

himmelblau  auf  bunfelblauem  SSoben. 

I)  SJian  gibt  ben  ©tücfen  eine  himmelblaue 

?arbe;  2)  tragt  bie  gewöhnliche  ©ecfmafje  auf; 

$)  unb  färbt  fie  in  einer  fiarfen  Snbtgfüpe  au3. 

pierauf  folgt  bie  Reinigung  im  ©auerwaffer,  ba§ 

Spülen  unb  Ärocfnen. 

himmelblau,  £>un!elblau  unb  Sßetß. 

1)  Sflan  tragt  bie  ©eefmaffe  auf;  2)  färbt 
himmelblau  unb  laßt  bie  ©tücfe  halb  troefen  werben; 
3)  tva^t  wieber  bie  2)etfmaffe  auf;  4)  unb  färbt  in 
;iner  jtarfen  Äüpe  bunfelbtau,  reinigt,  fpult  unb 
troefnet. 
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.Dunfelblau,    himmelblau,   ©run,  ©el 
unb  Sßeiß. 

1)  9»an  brudft  tue  £>ecfmaffe  auf-  2)  SfKai 
färbt  in  einer  fd)wadE)en  Äüpe  jweb  ober  breimal 
trotfnet,  reinigt  in  febvmit  SSaffer  üerbunnter  ©<$tt)e 
felfäure,  fpült  unb  trocfnet  abermals»  3)  $Jlan  trag 
lieber  bie  ©ecfmafje  auf.  4)  9ttan  färbt  in  eine 
Äupe,  bie  fidrfer  tji,  als  bie  erfiere,  fo  lange,  bj 
man  baö  Sunfelblau  erhalten  bat,  trocfnet,  reinigt 
wie  üorber,  fpült  unb  trocfnet.  5)  93?an  tragt  bi 
©ei|e  ^um  Sfotfcen  auf  unb  trocfnet.  6)  9ttan  färb 
in  einem  ©ab  auS  33au  ober  £luercitronrinbe. 

£)te  S5ei^e,  weld^e  tfyeÜS  auf,baS  SBeiße,  tl;eilS 
auf  baS  himmelblaue  aufgebrudt  wirb,  bringt  ©eil 
unb  ©rün  jum  33orfcbein,  unb  bie  weißen  unb  foelfc 
blauen  ©teilen,  welche  t>on  berfelben  ni$t  berührt 
werben,  bleiben  weiß  unb  &eW>lau. 

himmelblau,  SJotb  unb  2Beiß. 

1)  9ftan  tragt  bie  ©ecfmaffe  auf;  2)  bie  ©eifce 
jum  8?otl)en,  bie  man  mit  $>feifentbon  üerbicft  fyat, 
unb  trocfnet,  3)  SJlan  färbt  in  einer  fd£)wa$en  Äupe 
bimmelblau,  trocfnet,  reinigt  unb  fpfilt  4)  fBlan 
färbt  in  einem  Ärappbabe,  fpult  unb  gibt  jur  ©du*! 
berunq  beS  SBeißen  bie  Siafenbleid&e. 

SD?an  fann  au$  £>unfelblau  unb  hellblau  auf 
weißen  ©oben  obne  ©ecfmaffe  brucfen.  ©old&e 
©toffe  nennt  man  fa^enceblaue  ober  englif<$* 
blaue. 

S3eibe  ©tufen  be§  ©lauen  bereitet  man  au5 
bem  unaufgelojien  Snbig,  welken  man  fammt  bret 
^unftbetlen  feines  ©ewic&tS  fd&wefelfauren  (SifenS  ju 
einem  garten  $ufoet  reibt,  ©er  Snbig  muß  aber 
t>on  ber  befien  ©orte  unb  baS  fd)wefelfaure  (Sifen 
ganj  rein  üon  Äupfer  fe^n. 
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25iefe  f)ült>et  fcerbicft  man  ju  bem  £)unfelblauen 
mit  bem  gleiten  £f)eil  unb  ju  bem  hellblauen  mit 
5  Stetten  feinet  ©eroicfytS  ©ummircaffer. 

SEeil  t»ie  23erbicfung  fcfyrcierig  ift,  fo  muß  man 
ba§  ©emifd)  lange  Seit  burd)  einander  rühren  unb 
e§  bann  jroeimal  burcfy  ein  vg>arffeb  reiben* 

£)ie  25effinS,  welche  man  auf  ben  Äattimen 
biefer  2Crt  barjleüt,  muffen  fel)r  fein  gefd)nitten  unb 
beel}alb  bie  33erbi<fung  fo  befcf)affen  fepn,  baß  bie 
Sflaffe  bic  feinen  (Schnitte  unb  ^unftirungen  ni#t 
Iwrflopft  unb  üerbeeft, 

iDaS  £>unf  elblau  brueft  man  5uerft,  unb  wenn 
btefeä  troefen  iji,  ba3  .pellblau  auf*  ©inb  beibe  gar* 
ben  aufgebrueft,  fo  laßt  man  bie  Äattune  fünf  Sage 
rul)en, 

hierauf  werben  fte  in  t>ier  t>erfd)iebenen  Äüpen 
'befjanbelt,  ndmlicty  in  ber  Äalffüpe,  in  ber  Äüpe  be3 
fd)roefelfauven  StfenS,  in  ber  $Potafcf)enfüpe  unb  in 
ber  Äüpe  ber  ©d)wefelfdure. 

£Me  evjle  Äüpe  wirb  berettet,  inbem  man  in  150 
iÄannen  gtußwaffet  45  *Pfb.  frifefy  gebrannten  ÄalE 
,  fd)üttet,  wdbrenb  be$  26fd)en§  bur$  einanber  rül)rt 
:  unb  ftcb  fegen  laßt» 

£>ie  jweite  Äüpe  bereitet  man  oon  150  Äannen 
SBaffer  unb  90  9)funb  reinem  fdjwefelfauren  (Sifen, 
ba3  man  barin  aufloji.  £)a3  Sab  muß  eine  fd)öne 
grüne  garbe  b^ben;  außerbem  fegt  man  oon  bemfeU 
ben  ©alje  nod)  fo  t>tel  f)inju,  bis  ba3  SBaffer  nichts 
mef)r  baoon  auflojh 

Sn  ber  britten  Äüpe  lofd&t  man  mit  150  Äan* 
nen  SBaffer  80  $fb,  frifcb  gebrannten  Äalf,  fegt 
bann  16  bis  20  >J)funb  $otaf<$e  ober  ©oba  fjinju 
unb  rübvt  alles  unter  einanber. 

Sn  bie  vierte  Äüpe  gießt  man  150  Äannen 
laueS  2Baffer,  fegt  auf  30  $funb  beffelben  2  $funb 
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©c&rcefelfdure  fcinju  unb  rül;rt  bie  ÜRtfd)img  rootyl 
bur<$  einanber.  Sttan  fann  foterju  ben  bleiernen 
Äcffel  gebrauten,  welker  in  ben  Äattunfabrifen  jum 
©auertvaffer  bient. 

®inb  bie  Kattune  nacf)  bem  2fufbrucfen  t>oH; 
fommen  auSgetrocfnet,  fo  heftet  man  fie  eben  fo,  wie 
bie  mit  ber  ÜDerfmaffe  bebrucften,  mit  ben  ®af)lleijlen 
an  bie  Kalmen  unb  befyanbelt  fie  nad)  folgenber 
Srbnung  unb  Seitbauer. 

Sftan  taucht  fte  1)  in  bie  Äalffüpe  5  Minuten  unb 
laßt  fte  4  Minuten  abtropfen; 

—  —   —  2)  in  bie  Äüpe  be§  fc&roefelfauren 

(SifenS  30  Minuten  unb  laßt  fie 
2     muten  abtropfen; 

—  —   —  3)  in  bie  Äalffnpe  20  Minuten  unb 

laßt  fie  2  Minuten  abtropfen; 

—  —   —  4)  in   bie  Äüpe  be$  fcfyrcefelfauren 

©ifenS  30  Minuten  unb  laßt  fie 
2  Minuten  abtropfen; 

—  —   —  5)  in  bie  ÄalFfupe  20  Minuten  unb 

laßt  fte  2eSKinuten  abtropfen; 

—  —   —  6)  in  bie  Äüpe  beS  fd^rt)efclfauren 

(SifenS  30  Minuten  unb  laßt  fte 
2  Minuten  abtropfen; 

—  —   —  7)  in  bie  ^otafcfyenfüpe  1  ©tunbe 

unb  laßt  fte  3  big  4  Minuten  ab* 
tropfen. 

—  —   —  8)  in  bie  Äüpe  ber  <2<$wefelfdure 

15  Minuten  unb  laßt  fte  1  Mi- 
nute abtropfen, 
©inb  bie  S3ef)anblungen  ber  Äattune  in  ben 
Äüpen  üollenbet,  fo  nimmt  man  fte  fd)leunigft 
t>on  ben  9?af)men  ab  unb  fpült  fte  fo  lange  in  fite; 
£enbem  Söaffer,  bis  fte  ni$t§  S3laue3  mef;r  üon 
ft$  geben. 
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SBBenn  bie  Äattune  in  bie  Äüpen  fommen, 
nehmen  fie  ein  fdbmu£ige$>  ©rün  an,  ba§  immer 
bunfler  wirb.  33ringt  man  fie  aber  julefct  in  bie  ein 
wenig  lauwarme  Äüpe  ber  ©djwefelfdure,  fo  fommt 
ber  weiße  33oben  jum  SSorfc^etn*  #at  man  jie 
bann  unmittelbar  nad)  biefer  33ebanblung  forgfdltig 
gefpült,  fo  breitet  man  fie  2  bis  3  Sage  unb  9läd)tz 
auf  ben  SJafen,  bamit  ber  23oben  fein  üolIfommeneS 
2Beiß  erbdlt. 

SBenn  biefe  2£rt  üon  Äattunen  gut  geraden  foll, 
fo  ijt  bei  ber  25arjMung  berfelben  SD?et)rere3  ju  be? 
obad)ten, 

1)  SSRan  muß  bie  Äupen  jebeSmal,  el)e  man  bic 
©tücfe  hinein  laßt,  ungefähr  ein  fyalbe  ©tunbe  juüor 
aufrübren. 

2)  @3  ift  bienlid),  baß  man  bie  JRabmen  t>on 
3eit  ju  3eit  in  ber  Äupe  ein  wenig  in  ^Bewegung 
fe|t  unb  fie  nidjt  gdnjlid)  ruben  laßt, 

3)  SRan  batf  nid)t  unterlaffen,  an  ben  9fab* 
men  eine  fleine  tyxobe  anjul)dngen,  welche  man  eber, 
alS  biefen,  in  ba£  ©auerwaffer  eintaucht,  SBenn  bie 
$>robe  fein  fo  lebbafteS  S3lau  evbdlt,  wie  bie  ©tücfe 
befommen  füllen,  fo  fenft  man  ben  SJabmen  wieber^ 
um  erjt  in  bie  Äupe  be3  fcf)wefelfauren  @ifen3  unb 
bann  in  bie  $>otafd)enfupe. 

Jpat  man  biefe  S3orftd)t  nid)t  gebraucht,  unb 
baS  gapenceblau  tji  nicf)t  jum  S3orfd)ein  gefommen, 
fo  muß  man  bie  mißratenen  ©tücfe  abfteben  unb 
Don  Beuern  bie  33cfyanblungen  nacf)  einanber  üor* 
nel)men. 

4)  Seben  Sag  muß  man  bie  Äalfffipe  mit  eu 
nigen  ?)funben  frifd)  gebrannten  Äalf  fpeifen. 

5)  SBenn  man,  nacbbem  fünfzig  ober  fecfyjig 
©tücfe  in  ben  erfievn  Äüpen  bebanbelt  worben  ftnD, 
bemecft,  baß  ein  nod)  nidE)t  be&anbelteö  ©tücf  in  ber 
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Äalffupc  in  5  SWinuten  gelb  wirb,  fo  ifl  biefe§  ein 
SBeweiS,  baß  bie  Äalffupe  mit  fc^wefelfaurem  Äupfcr 
belaben  ijf.  STOan  muß  fte  bal;er  auSfc^opfen,  reinU 
gen  unb  Don  Beuern  bereiten. 


2Cefebei£brutf  ber  <5alicoe$. 

©iefc  2fvt  von  Äattun  wirb  auf  jweierlei 
SCBeife  verfertigt;  man  laßt  bie  2le|bei£e  entweber 
auf  eine  jur  $ert>orbringung  einer  ^arbe  aufgebrucf  te 
23eifce,  ober  auf  eine  bem  ©tücfe  erteilte  fiaxbc 
wirfen. 

£)ie  S3et^e,  beren  man  in  bem  erjlen  Salle  ftd& 
bebient,  nennt  man  eine  weiße  33ei£e,  weil  ftc 
buvd)  3er|16rung  beö  von  if>r  berührten  SbeileS  ber 
Sarbebeifce  bie  ©teile  beffelben  an  ber  SSerbinbung 
mit  ber  gavbe  tterl;inbert,  welche  fte  fonft  würbe  an? 
genommen  Ijaben,  unb  biefe  folglich  weiß  bleibt. 

£)k  S3ei|e,  treibe  man  auf  eine  bem  ©tücfe 
erteilte  garbe  wirfen  laßt,  nennt  man  eine  gelbe 
33ei£e,  weil  ftc  auf  ber  ©teile,  welche  fte  berührt, 
bie  garbe  tn8  ©elbe  treibt 

SRan  fann  jwar  ba3  eine,  wie  ba$  anbere  23er* 
fahren  befonberS  anwenben,  aber  aud)  ju  gewiffen 
©efftnS  beibe  SEirfungen  mit  einanber  uerbinben,  wie 
wir  balb  fcfyen  werben. 

Sie  Äefebetfeen  befielen  in  mineralifd)en  unb 
t>egetabilifd£)en  ©duven,  ober  in  tfuflöfungen  gewiffer 
metallifd&er  unb  alfalifcfcer  ©alje. 
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£)te  fauren  mtneraltfd^en  2(e£bei£en,  beren  man 
ftd&  am  bduftgjlen  bebient,  fmb  bie  ©cfcwefelfdure, 
bie  ©alpeterfäure,  bic  ©al^fdure  unb  bas>  Äonig^ 
waffer.  Unter  ben  üegetabtlifd&en  ©duren:  bic  ßitro- 
nenfdure,  bic  SBeinftetnfdure  unb  bic  ©auerfleefdure, 
treibe  man  juweilen,  um  ibre  SQBirfung  $u  üerftdrs 
fen,  mit  etwa£  ©djwefelfdure  üermifcfyt.  £>tefe  2(eJ^ 
mittel  muffen  mit  arabifd)em  ©ummi,  ober  mit  £ras 
gantl),  ober  mit  ©tdrfe  oerbicft  werben. 

SDie  faljigen  2(e^bei^en  ftnb  Dornebmlid)  aufge* 
Iojtcä  3innfalj  unb  faljfaureS  Äalt,  aud)  faureS  arfe* 
niffaurea  Äali  u*  f-  w. 

Sur  2fufl6fung  be§  3tnnfatje§  fefct  man  ein  we^ 
nig  ©aljfdure  ^inju*  3ur  SSerbicfung  wenbet  man 
gefod)te,  fefjr  bicfe  unb  crf artete  ©tdr?e  an,  ju  wel* 
cber  man  bic  glöfjtgWt  in  fteinen  Steilen  bit^u* 
gießt,  bamit  man  bic  Sftaffe  beffer  mifdjen  fann. 

©obalb  ein  ©tuef  mit  biefer  ^efcbeifce  burd)au§ 
bebrueft  iji,  fpült  man  e3  in  fließenbem  2Baffcr ,  ba^ 
mit  fte  nicfyt  ju  lange  auf  bic  grarbe  wirft,  2Benn 
ba$  Steffin  ©d&warj  erforbert,  fo  muß  man  bie§  t?ot 
ber  gelben  2te%bet^e  auffegen* 

SBir  wollen  einige  SSeifptelc  aufteilen,  wie  man 
mit  ber  einen  ober  mit  ber  anbern  biefer  2te£beifcen 
ju  tterfaljren  bat,  juerfi  üon  ber  einjelnen,  bann  t)on 
ber  oerbunbenen  Änwenbung  berfelben. 

(Srtfer  tfrtifel, 
2Cufbtutf  ber  2Ce£beifce  auf  33et|e* 

©iefeä  S5erfabren  wirb  jur  ^Bereitung  ber  £rau? 
erfattune  angewenbet,  beren  SDeffm  ©djwarj  auf  weis 
ßem  ©oben  iji.  3uer(i  bel;anbelt  man  bic  ©tücfe 
mit  ber  S3eike  ju  bem  ©cbwavjen.  3>(t  biefe  ganj 
troefen,  fo  tragt  man  bic  weiße  2fefcbei£e  auf,  bie 
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au§  ©alpeterfdure  ober  ©auerfleefdure,  mit  Sra- 
gantb  fcerbicft,  befielt,  laßt  fte  trogen  werben,  fpült 
fte  bann  unb  frappt  fte. 

SBenn  bie  ©tücfe  au§  bem  Ärappbabe  f)erau3 
fommen,  fo  fpült  man  fte  forgfdltig  unb  gibt  tynen 
fo  lange  bie  S?afenbtetc^e ,  bi3  baS  SEeiß  üollfommen 
fauber  geworben  ijt. 

9J?an  fte&t  leicht,  baß  ade  ©teilen  be3  ©ewe; 
be§,  wo  bie  S3eige  nicf)t  üon  ber  2Iegbei£e  berührt 
worben  tfl,  bur<$  ben  Ärapp  ein  flärfereä  ober  fdjwd; 
c^ereö  ©cfywarj  erhielten,  baß  überall,  wo  bie  33ei£e 
gerfiort  worben  iff,  ber  Ärapp  ftd)  nicfyt  mit  bem  ©e^ 
webe  üerbinben  fonnte,  unb  baß  man  bie  ©tücfe  nur 
auf  bem  JRafen  ju  bleiben  notbig  bat ,  um  ba3  we* 
nige  3?otb,  weldbeS  baö  2Beiß  bef<$mu£t  Ijat,  wegju* 
Raffen. 

2)ur<$  d!)nltd)e§  33erfaf)ren  Fann  man  leid)t 
weiße  ©efftnS  auf  rotfyem,  fcioleten,  auf  farmeliter* 
braunen,  flofybraunen  u.  bergl.  JBoben  barftetlen. 
@r(i  brueft  man  bie  SSetfee  ju  ber  einen  ober  ber  ans 
bem  biefer  färben  auf,  fegt  bann  bie  weiße  Ztfc 
beige  barauf  unb  färbt  mit  Ärapp  au§. 

@ben  fo  fann  man  auefy  üerfafyren,  wenn  man 
ein  weißeS  ©efftn  auf  einem  olioen  S3oben  erhalten 
will;  man  brauet  nur,  anftatt  in  einem  Ärappbabe, 
in  einem  33ab  au§  SBau  ober  £luercitronrinbe  auS; 
jufdrben. 

3>te  gegebenen  33eifpiele  werben  jureicf)en,  ben 
einstigen  Äünftler  ju  leiten. 

3  weiter    Ä  i t X  f f 1 
tfufbrutf  ber  2Ce|bet§e  auf  garbe. 

Angenommen,  baß  ber  ßalico  in  einem  S3ab 
au§  ßampedjeljolj  gefärbt  worben  ift,  baS  mit  (Sifen; 
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auflofung  t>erfe|t  war,  fo  wirb  er  in  bem  23abe  bic 
f^warje*Sarbe  angenommen  t)aben.  SSebrucft  man 
it)n  nad)bem  er  troefen  geworben  tjt,  mit  einer  ge; 
nugfam  üerbieften  3innauflofung,  fo  wirb  bie  fd&warje 
garbe  auf  ben  ©teilen,  welche  biefe  2Cc^bet^e  berührt, 
jerfefct  unb  gef)t  in  ein  fd)öne§  ßarmoifm  über. 

SBenn  man  @alicoe6,  bie  mit  *>erf<$iebenen  gar; 
ben  unb  in  üerfdjiebenen,  burdf)  tterfcfyiebene  ©rabe 
ber  SDjnpbation  beS  (SifenS  bestimmten  ©tufen  gefärbt 
ftnb,  berfelben  33ef)anblung  unterwirft,  fo  bringt  man, 
entweber  in  ben  färben  felbft,  ober  in  ibren  ©d)at* 
tirungen  eine  SSRenge  S3erdnberungen  fyerfcor, 

©elbjt  bie  bunfelflen  Sarben,  bie  nichts  anbereS 
al§  (Stfen  jur  SBeifce  f)aben,  t>erfd)winben  burd) 
bie  SBirfung  ber  3innauflofung,  welche  ben  ©teU 
len,  worauf  fte  angewenbet  worben  ijl,  ein  liebliches 
©elb  gibt 

2£uf  gleite  SOBeife  fann  man  auc$  fd&one  grüne 
S5effin§  auf  ßaticoeS  barjMen.  ©rj}  färbt  man  fte 
in  einer  Snbigfupe  fyeliblau,  tjernad^  bebanbelt  man 
fte  in  einem  SBabe  auS  ©umad)  mit  fcfywefelfaurem 
(Sifen  unb  bann  in  einem  33abe  auS  Sluercitrom 
rinbe  mit  2ttaum  $ier  bleibt  ba§  burdE)  ben  Snbig 
unb  bie  Sluercitronrinbe  erzeugte  ©rün,  wie  aud) 
bie  anbern  burd)  baS  SDj^b  beS  fcfywefelfauren  ©ifenS 
entflanbenen  S^ben  verborgen,  bis  man  bie  Sinn* 
auflofung  auftragt,  welche  bie  anbern  Sarben  t>er; 
fd&winben  madE)t  unb  benen,  bie  ba  bleiben,  einen 
©lanj  gibt,  ben  fte  olpne  biefeS  nid&t  tyaben  wür; 
ben,  weil  bie  3innaufl6fung  baS  ©elb  ber  £uer* 
citronrinbe  lebhafter  madjt  unb  baS  lebhafte  ©elb, 
in  ©emeinfcfyaft  mit  bem  33lauen,  ein  fet)r  glänzen* 
be§  ©um  gibt. 

2£uf  olioenfarbigem  33oben  !ann  man  ein  auro> 
ragelbeS  25effm  barjMlen,  wenn  man  ben  ßalico  erfi 
in  einem  S3aD  aus  ©umadf)  mit  fdjwefelfaurem  dU 
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fen  berfefet,  &erna$  in  einer  alfaliföen  2Tuäfo$ung 
l>er  Öuercitronrinbe  befjanbelt  unb  bann  eine  färben* 
lofe  3innaufl6fung  barauf  birucft 

gtun  nod)  ba§  SSerfa^ren ,  auf  olfoenfarbigem 
SBoben  ein  gc!be6  2)efffn  ^eroorjubringen.  |>ier 
fommt  e§  barauf  an,  bag  man  ftcf)  einer  2fe£bei£e. 
bebient,  welche  bie  bem'Saltco  erteilte  garbe  jer* 
fegt  unb  babur<$  in  ©elb  fcertranbelt.  2)iefe  #e£-- 
beifce  ift  bie  Sinnauflofung ,  bie  man  fo,  wie  bereite 
gefagt  roorben  i|T,  öerbicft. 

SBenn  man,  anftatt  ber  gelben,  bei  ber  auf  bie  ge* 
tr»ol>nlidöe  SSBetfe  mit  ©tärf e  uerbicf  ten  2le£beifce  ein  &x\tU 
tbetl  mef)r  ©tdrFe  anwenbet  unb  fte  mit  ber  2Tu& 
focf)ung  ber  perftfc&en  Äorner  ober  be3  S3rafttienl)o(s 
je$  färbt,  fo  erbalt  man  im  er(ten  galt  ein  jtdrfe* 
reS  ©elb  unb  im  jrcetten  ein  ©elb,  ba3  mefyr  in 
ba3  Crange  fpielt. 

©ritter  Ärttfel. 

©emeinfdjaftlicfyer  ttufbrucf  ber  Xe(bet$eii  auf  SBet^en  unb 
garben* 

@rjte§  S3eifpier. 

Sarben  bei  SefftnS. 

£)lfoen,  ©elb  unb  Sßeiß. 

S3erfaf)ren. 

1)  S3et)anblung  mit  ber  33ei£e  jum  SDlfoen; 
2)  Ttufbrucf  ber  weißen  2ie^beifee,  Slrocfnung  unb 
©pulung;  S)  2(usfdrbung  mit  SQßau;  4)  tfufbrucf 
ber  gelben  2te£bei£e. 

3roeite3  SBeifptel. 

garben  bes  SDefftn«» 

Sebf)afte§  3iot&,  mattes  $t&ti),  Steift  ©elb  unb 
©d&rcarj  auf  oltoem  SSoben. 
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©erfahren. 

1)  tfufbrucf  ber  33eifce  jum  9?ot^en ;  2)  Ärapps 
bab;  3)  S3ef)anblung  mit  ber  33ei£e  jum  Ölfoen; 
4)  2tufbruc?  ber  weißen  2f e^bet^e ;  5)  SBaubab; 
6)  tfufbrucf  ber  gelben  2Ce£betfce;.  7)  tfufbmcE  ber 
fdwarjen  Safelfarbe;  Spülung. 

S)tc  garben,  welche  man  burdf)  2fe£bei£en  er* 
\)&lt,  fie  mögen  auf  SSct^en  ober  auf  garben  gefegt 
werben,  ftnb  jwar  fc&ön  genug,  fo  fefi  aber  ftnb  fte 
ni#t,  wie  bte,  welche  bur<$  ben  Ärapp  tyerüorge* 
bracht  werben. 

83  {  e  r  t  c  r    %  r  t  i  C  e  I. 

SBefji  auf  3nbif$rot$. 

SBenn  man  ein  weifet  Deffm  auf  SJterino'S, 
ba6  iji :  auf  fotd&e  ßalicoeS,  welche  inbifd&rotf)  ge* 
färbt  ftnb,  barflellen  will,  fo  bebrucft  man  ba$  mit 
biefer  garbe  gefärbte  ©tücf  mit  folgenber  fauren 
SKaffe- 

9Kan  Dermifdjt  einen  3:f>eil  ©cfcwefelfdure  mit 
fe<$§  Steilen  SBaffer  unb  üerbicft  bie  Äanne  baüon 
mit  ungefähr  l|  9)fb.  arabifcf»em  ©ummt. 

SBenn  ba§  ©tücf  mit  biefer  tfe£bei£e  bebrucft 
tfi,  befcanbelt  man  e8  in  einer  2(ufl6fung  t>on  unterd)los 
tigfaurem  ÄalE  üon  18  ©raben  be3  2lrdometerö  2fuf 
allen  t?on  ber  ©c&wefelfdure  berührten  ©teilen  wirb 
bte  rotfje  garbe  jerjiort,  unb  man  erhalt  ein  weißeS 
©efftn  auf  einem  fronen  bunfelrotfyen  SSoben. 

2ßa§  bei  biefer  S3ef)anbtung  ttorgefyt,  tjl  leidet 
ju  begreifen.  2Me  auf  ba£  ©tütf  aufgetragene  ©$we* 
felfduve  jerfefct  ben  untercfylorigfauren  Äalf,  inbem  fte  fiel) 
mit  ber  ©runbtage  beffelben,  mit  bem  Äalfe,  Serbin* 
bet,  woburdf)  bie  unterd)lorige  ©dure  in  greibeit  gefefet 
©$aupla§  6.  S3&.  4,  Hüft.  47 
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wirb,  ©tefe  greift  nun  ba§  9?otf>e  an ,  jerftort 
unb  laßt  überall,  wo  fte.  wirf  te,  baSSBeiße  jururf. 

Um  ben  unterd&lorigfauren  Äalf  ju  erhalten  ,  laf 
man  alles  ßfylorgaS,  welches  au3  4  ^Pfunben  Sftar 
gano^b  (SSraunflein),  11  ^ftmben  Äod&falj  unb 
$Pfunben  ®d)wefcifäure,  bie  mit  gleichem  ©ewief 
SBaffer  oerbünnt  ifi,  ftc&  entwickelt,  in  8  $fun 
Äalf&pbrat  firomen  unb  lujl,  wenn  ber  9>rojeß  beer 
bigt  tji,  ben  unterc&lorigfauren  Äalf  in  SBaffer  auf. 

9iad)  t>.  Äurrer  unb  SMngler  wirft  bie  ©d)W( 
felfdurc  nid&t  nur  jerftorenb  auf  ba3  3eug,  fonber 
aud)  nad)tbetlig  auf  bie  Umrifje  be$  Sefftn,  wen 
man  fte  anwendet,  um  weiß  auf  Snbifd&rotf)  ju  dfeer- 
gür  weit  geeigneter  erflareti  fte  folgenbe  Sauren  un 
©alje:  5Bein|T;einfdure,  ©auerfleefäure ,  faureS  f£ec 
(aureä  Äali,  faureä  fcfcwefelfaureö  Äali,  fc^wefel 
faureö  3inn. 


(?tlf  tcö  St  a  t>  i  t  c  h 

£)cr  £api6brutf. 

£>ie  Äattune,  welche,  nac^bem  fte  mit  De 
a&beifecn  unb  äBeifcen  ju  t>e*fd)iebenen  Sarben  be 
brueft  worben  ftnb,  erji  in  einer  35(aufüpe,  bann  it 
einem  Ärappbabe  bel;anbelt  werben,  Ijaben  ben  dla 
men  2  a  p  1 6  baljer,  weil  anfangs  ba$  ©efftn  auf  et 
nem  S3oben  üon  ber  blauen  gavbe  bc§  2afurßein6 
ober  ©apfcirS  bargejiellt  würbe. 

SBenn  man  ©elb  ober  ©ran  hervorbringen  will 
fo  fegt  man,  nad)bem  ba3  ©tue?  nad£)  bem  Ärapper 
gefpült  worben  i(f,  bie  SSeifee  ju  bem  Selben  barau! 


739 


1  unb  gibt  ihm  cm  83ab  au$  9Bau  ober  aus  Öuercb 
tromtnbe. 

SBiU  man  ein  £)effm  barfleHen  ,  welches  Sßetf?, 
r  Wotb,  ©chwarj,  «lau,  ©tun  unb  ©elb  enthalt,  fo 
|  oerfdbrt  man  mit  ben  üoüfommen  weiß  gebleichten 
^©tücfen  auf  folgenbe  SBcife. 

1)  5Ö?an  brucft  bie  ©etfdfcbeifce ;   2)  bte  SBetfee 
"'jum  JKotben,  mit  Sbonerbe  oerbitft;  3)  unb  bieä3ei£e 
•  jum  ©chwarjen,  eben  fo  tterbicft,  auf;  4)  man  fenfr# 
wenn  nach  bem  legten  Äufbrucfc  hÄd&fienö  48  ©tun« 
«Iben  öerfloffen  ftnb,  ba£  ©tücf  jweimal,  bocbfienS  6 
Minuten,  in  eine  flarfe  Äupe  unb  laßt  eö  5  SKinu* 
TO«  abgrünen.   25ann  bringt  man  e£  in  fließenbcS 
(  BBaffer,  laßt  e8  barin  eine  ©tunbe  untergetaucht  unb 
Pult  e3  hernach-    5)  Sflan  bebanbelt  e3  in  einem 
^Äubmijtbabe;   6)  hernach  in  einem  Äleienbabe.  7) 
SDfan  frappt  eS.    8)  9#an  flopft  unb  trotfnet  e3. 
9)  9»an  tragt  bte  83ei£e  ju  bem  Dothen  auf,  welche 
$ugleid)  al5  S3eifce  ju  bem  ©elben  bient,  unb  reinigt 
e3  bann.    10)  Bulefct  bemäntelt  man  e§  in  einem 
öabe  au§  £luercitrominbe,  worauf  man  e§  fpült  unb 
troefnet. 

Sic  35ecfdfcbeike  bereitet  man  alfo,  9flan  laßt 
,  Schweinefett  unb£arj  über  Äoblen  mit  einanber  jer* 

fließen.  SSenn  ba3  Öemifch  erfaltet  ift,  rührt  man 
|  Terpentinöl  hinein  unb  fefct  alSbann  faureS,  arfenif* 
(  aureS  Äali  unb  ein  wenig  £Utecffilberchlorib  (d£en* 
hm  £luecfftlberfublimat)  binju.  2)a3  ©emifd)  rührt 
:  nan  wohl  unter  einanber,  reibt  e3  auf  einem  SReib* 

Heine  unb  trdgt  e6  auf. 

SWan  fann  ba£  Safurbeffm  auf  einen  blauen, 

•othen,  grünen,  flohbraunen  unb  mehrere  336* 
.  )en  fcfcen,  waS  eine  9)?enge  t>on  SSerfchiebenheiten 

iefert. 

UebvigenS  fleht  man  burd)  ein  wenig  9?ad)ben< 
lcn  leicht,  wie  bte  üerfdjiebenen  Sarben  hervorgebracht 

47* 
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werben*     25a§  £3tau  Fommt  unmittelbar  au3  be 

Äupc  t)ert?or;  ba§  9?of^  unb  ba3  ©djwarj  werbei 
Dermitteljl  be3  ÄrappenS  auf  ben  biefe  gavben  jun 
3wed  babenben  Seigen  erzeugt.  £)ie  SSerbinbum 
fceö  S3lauen  mit  bem  ©elben  auf  ber  SBeige  ju  be 
festeren  garbe  gibt  baS  ©rün.  £>a3  (Selb  entjlel) 
t)on  einem  Sf)eÜe  ber  garbe  ber  Öuercitronrinbe,  be 
burd)  bie  33ei£e  ju  bem  9?otf)en,  welche  jugleicf)  bi 
SBeige  ju  bem  ©elben  tfi,  befeftigt  wirb.  Das- 
SBetge  wirb  bewirft  burefy  bie  weiße  2(e§beifce  be 
©eddgbeige. 

(Sben  fo  leid)t  fmb  bie  SBirfungen  ju  erfldren 
burd)  welche  bie  angegebenen  üerfdjiebenen  SDefftns 
bargejieüt  werben* 


3«)i>lftcö  St  ap  itth 

£)er  »Druct  mit  2MaHfarben. 

Sn  ber  neueren  Seit  l)at  man  angefangen,  mi 
5)letallfarben  ju  bruden.  Um  ortlicf)  mit  ßbrom 
gelb  ju  bruden,  wirb  falpeterfaure  S3leiauf[6fung 
mit  ©ummt  ober  ©alep  Derbidt,  uorgebrudt,  unt 
bann  in  einem  SSabe  üon  fdjwad)  gefduertem,  d&rom 
fauren  Mali  aufgefärbt.  £)ber  e$  wirb  juerjl  tm 
ber  burd)  ©alep  üerbidten  2£uflofung  t>on  d&romfau»;; 
rem  Äalt  aufgebrudt,  bann  bie  mit  ©tdrfe  Derbidtr 
falpeterfaure  &3leiauf(6fung  barauf  gefegt  9iacb  betr 
Srodnen  werben  bie  Seuge  gewafc^en  unb  bureb  eil 
Sab  Don  beigem  SBafier  genommen,  bis  aller  S3er> 
bidungSjlojf  l;inweggef$afft  ijh 
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SBenbet  man  ftatt  beö  falpeterfauren  SöIcieS 
I falpeterfaureS  ©ilberojrpb  an,  fo  erhalt  man  burd) 
tm  2tufbrucf  beä  d)romfauren  Äalia  ein  fd)6ne3 
njPurpurrotb ;  mit  fupfertjaltigem  falpeterfauren  ©tU 
Im  ein  S3raun;  mit  falpeterfaurem  £luetfftlberoj:pb 
c:in  SKennigrotf) ;  mit  fdwefelfaurem  &uecfft(beroirp& 
■■hin  SDrangengelb;  mit  falpeterfaurem  3inf  ein  ©cfyroes 
i;:elgelb;  mit  fd&wefelfaurem  3inf  ein  S3la£gelb;  mit 
K  alpeterfaurem  2Bi6mutl)  ein  f)of)e3  ©olbgelb;  mit 
i'aljfaurem  SßiSmutl?  ein  ^eUe^  ©olbgelb;  mit  föm* 
jelfaurem  (Sifenojcpbul  ein33raun;  mit  falpeterfaurem 
^ifenojcpbut  ein  fyobeS  Sftupbraun;  mit  efftgfaurem 
1;!ittanganorpb  eine  olioengrune  garbe. 

gRitteljJ  be$  effigfauren  Äupferö,  al§  SSorbrucf, 
unb  ber  2(u3fdrbung  in  arfeniffaurem  Äali  erhalt 

nan  ein  fdf)6ne3  ©um. 

©ne  fetyr  bauerfjafte  braune  gfarbe  pellt  man 
,  ar,  wenn  man  manganfaureö  Äali  oerbicft,  aufbrudft 

:nb  eö  trocfen  werben  lagt. 


©tefjelMtteS  Xapitth 

S3on  bcm  SMallbrutfe* 

i  Sttan  ]&at  fd)on  feit  längerer  3cit  ftd)  bamit  ab* 
egeben,  bie  SSWetalle  al6  folcfye  auf  ben  ©toffen  ju 
efejligen  unb  ftd)  baju  be3  ©olbeS  unb  beS  ©iU 
er£  ober  golb;  unb  ftlberdfmlicfycr  SSttetalllegirungen 
ebient,  £6cf)jl  intereffant  i(l  in  biefer  #injtcf)t  ba§ 
Serfafyren  ber  gull;am,  welche  baö  in  Ädnigö* 
>ajjer  aufgelöste  ©olb  auf  eine  ober  bie  anbete 
Bcife  auf  bie  ©toffe  auftrug  unb  aus  ber  2fufl6fung 
urc$©c$wefelwaffevjtoffgaö  aufbcn3eugennieberfdE)lug, 
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2>ieS  83erfaf)ren  iß  jebod)  nt<$t  m  allen  gallen  an- 
wenbbar,  unb  man  bat  t>at>er  barauf  benfen  muffen 
anbere  pajfenbere  SttanipulationSarten  aufjuftnben. 

©porlin  in  SSien  bat  bavüber  mehrere  SSerfucö« 
angepeilt  unb  oortbeilbafte  SJefultate  erhalten.  6 
rietet  ben  ©toff  mit  $aufenblafe  ober  Slragantf)  n 
unb  brudt  barauf  mit  einem  fetten  ©runbe  unb  bol 
fernen  formen  bie  SSttufler  ab.   35er  fette  ©runbbe: 
flebt  au$  :  1  $fb.  bidem  trorf nenben  Sei  ,  bem  mar 
4  Sott)  SBletglätte  unb  1  2otb  mit  moglicbjt  wenig, 
Serpentingeifi  fein  abgeriebenes,  effigfaureS  33lei  jtw 
fegt.    ßefctereS  laßt  man  t>or  bem  Sfbreiben  in  fein 
nem  ÄrpjlallifationSwaffer  fcfymeljen,  bann  bis  juh 
Srodenbeit  abbampfen,   worauf  eS  wieber  fc^mtlj  ] 
unb  fobalb  eS  fyrupdbnlid)  tjl,  abgefüllt  wirb. 

SBenn  ber  aufgebrühte  ©runb  fo  troden  ifi  i 
baß  er  am  Singer  nid)t  flebt,  fo  legt  man  bie  9ttel 
tallbldtter  auf,  brüdt  fte  leidet  an  unb  entfernt,  nad< 
DoUfldnbiger  2fuStrod nung ,  ben  Ueberfluß  mit  einen 
weisen  33urfte.  SSKan  würbe  aud)  mittelfi  eines  wei  I 
d)en  Einfeld  S5ronce  ober  ©Über  in  ^Puloet  aufbrin«,) 
gen  fonnen. 

©ben  fo  fann  man  aud)  ben  ©toffen  eine  boM 
pelte  ober  breifacbe  3urid)tung  mit  £aufenblafe  gebet I 
unb  biefelben  uor  bem  £)ruden  an  einen  feud)ter 
£)rt  legen.  SBenn  fte  bann  bie  geborige  §eud)tigfeii  I 
angezogen  baben,  legt  man  bie  Sßetallbldttdjen  auij 
unb  brucft  nun  bie  trocfne,  mit  ttenettanifd)em  Salii 
eingeriebene  gorm  mit  großer  ^reffton  auf  bem  ©toft 
ab,  worauf  man  baS  überflüfftge  SWetall  abbür 
jten  fann. 

Um  auf  bünne  ©toffe,  j.  S3.  SKouffelin,  ©olb* 
ober  ©ilberbrud  anjuwenben,  fpannt  man  über  ben 
SDrucftifcfc  eine  9Tel)  =  ober  ÄalbSbaut  firaff  an  unt 
beitretet  btefefbe  mittelft  eines  leinenen  gdppdjenS  febv 
leidjt  mit  Saig,  legt  barauf  bie  SfSetalibldtter  nadf 
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Der  ©röße  be§  SO?obel§  #  fpannt  ben  Sttouffelin  bar- 
aber  au§  unb  brucft  ben  SJiobel  mit  einer  l)e  ßett 
ifuflofung  t>on  flanbrifcfyem  ?eim,  bem  man  auf  je- 
De§  9)funb  2eim  4  Sotf)  Gummi  galbanum  grgefefet 
jat,  auf  bem  9fücfen  be3  3euge3  ab.  9J?an  fann 
uid)  mit  einer  ©tärfenfolution  (1  9>fo.  ©tdrfe  auf 
>  $funb  SBaffer)  brutfem  2)aS  überfli  fftgc  SRetaU 
uirb  abgebürflet. 

9lod)  bünnere  Stoffe,  Söll,  ©aje  icl  fpannt  man 
«mt  Stabein  auf  eine  gut  gefirnißte  3Ba<$ölemu>ant> 
mb  brucft  mit  fefyr  (tarfem  ©tdrfe?(eif!er  ben  Sflobel 
»arauf  ab,  rcoburd)  ft<#  ber  ©toff  an  bie  Unterlage 
e|t  bdngt.  hierauf  bereitet  man  ftd)  eine  Leimfarbe, 
irau  für  (Silber ,  gelb  für  ©olb  unb  fefet  2  Sotb 
jucfer  auf  jebeS  2otf)  garbe  $u  unb  tragt  fie  mit 
>em  Sftobel  4  bis  6  2»al  auf  bem  ©toffe  auf.  £>a$ 
rjk  9flal  fd)ldgt  man  ben  SÄobel  flarf,  ba3  jwette 
!lJfal  fc^rodc^er  unb  bie  übrigen  9J?ale  brucft  man 
enfelben  nur  fo  auf,  baß  er  eben  bie  garbe  (aßt. 
oobalb  ledere  etroa£  fejl  tji,  tragt  man  ba3  SDZetatl 
iuf,  laßt  2((Ie§  trocfnen  unb  pu^t  e3  alSbann. 

9Ran  fann  aud)  JBronce  unb  ©ilberjlaub  mit 
»Jummi  unb  Sragantf)  abreiben  unb  bamit  brucfen. 
)olirt  wirb  mit  einem  2fgat. 

@in  anbereS  gutes  SBerfaf)ren  ijf  nad)  ©inglerS 
'Ofytecfyn.  Sournal,  33b.  34,  folgenbeS:  9)?an  (6(1 
9pfunb  flanbrifdben  £eim  in  ein  $Pfun&  SBaffer  auf 
mb  reibt  bamit  ©ilber  ober  9RetaIl|taub  ab.  ©te« 
?r  §arbe  fe£t  man  of)ngefdf)r  J  2Bac$5feifenauflö* 
ung  $u  (biefe  ©eifenauflofung  beflcf)t  auS  1  $)funt> 
Sungfernroac&S ,  8  Sotb  9)otaf<$e  unb  5  $fb.  SBafc 
er),  brucft  bann  mit  biefer  9Kifd)ung  unb  (aßt  2Iüe3 
roefen  werben.  Sftan  bereitet  ftd)  bterauf  ein  2(laun* 
oaffer  üon  4  Sott)  2((aun  unb  5  *Pfunb  SCBaffer  unb 
iel;t  ben  ©toff  5—6  Minuten  lang  biir<#  baffelbr, 


tt><Sf$t  tyn  hierauf  in  flief^enbem  SBaffer  auS  unb  j 
lagt  rt)n  trocfnen,  befjanbelt  ibn  aber  etwas  befyuU 
fam;  nad)  bem  Slrocfnen  glättet  man  tt>n  mit  einem 
(Steine*  25a£  2tlaunbab  macbt  t>en  Seim  unauflöS*  i 
li$  im  SBafjer,  unb  bie  ©toffe  galten  ficf)  fel>r  gut.  \ 
2)er  @ngldnber  5)ate3  nafym  im  3abr  1830  ein  < 
patent  auf  ein  SSerfafyren,  ben  ©toffen  eine  metalli*  ; 
fd)e  £)berfldd)e  ju  erteilen,  welches  wir  aus  Sing*  j 
ler§  polptedbn.  Sourn.  S3b.  38  t)\a  mitteilen. 

SRetall  gebraust  er  gewobnlicf)  3inn,  weil  I 
e§  SSot)lfeill)eit  mit  ©lanj  fcerbmbet.   Steine  ©alja  ] 
fdure  t>on  beiläufig  1,160  fpeciftfcfyem  ©ewid()t  wirb  j 
in  einem  ©anbbabe  mit  überfd^üfftgem  3inn  bigerirt, 
um  eine  gefdttigte  2lufl6fung  ju  erhalten,  unb  biefelb«  I 
fobann  in  wot)foerfcf)lof[enen  glafd&en  aufbewahrt, 
bamit  ffc  feinen  ©auerjioff  au$  ber  Suft  anjieben  i 
fann.   dx  nimmt  bann  ein  fyoljerneS  ©efdß ,  ungc* \ 
fdbr  5        lang,   3  guß  breit  unb  1  §uß  tief. 
SdngS  beffelben  bringt  er,   feiner  Sange  nad)  einen 
eifernen  Splinber  an,   welcher  ftd)  um  feine  eigene 
2tcbfe  beiregt  unb  ©tu^en  bat.   Siefen  Sptinber  um* 
gibt  er  mit  einem,   au§  3inf  reifen  gebildeten ,  ber1 
ganjen  Sange  be3  ©efdßeS  nadf)  binlaufenben  ßplin/ 
ber;  jeber  SinBreif  bat  14—20  Soll  im  2)urd)meffer, 
ifi  obngefdbr  5  —  6  3oli  breit  unb  1  —  2  Soll  bicf,  i 
ber  Gplinber  ifi  fo  angebracht,  baß  er  fidj  etwa  \  Soll 
tief  in  ber  anjuwenberiben  glüffigBeit  bewegt  SDian 
fcermifcbt  fobann  10  Steile  reine3,  falteS  SSSaffer  mit 
einem  Steile  ber  3innaufl6fung  unb  füllt  mit  biefer 
glüffigfeit  ba§  ©efd^:  ben  Splinber  brefyt  man  lang* 
fam,  fo  baß  er  ber  im  ©efdße  enthaltenen  Slüfftg- 
feit  immer  eine  neue  £)berfldd)e  barbietet   SMe  ganje 
S)berfldcbe  be£  GylinberS  überlebt  ftd)  im  Saufe  bie* 
fer  Operation  mit  rebucirtem  3mn,  welches  man  mit 
einem  bo^ernen  ober  metallenen  2Berf$euge  in  ein 
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anbereS  ©efdß  abjireift,  worin  man  cS  mit  Elarem 
2Baffer  wdfd)t,  um  ifym  ade  Unreinigf  eiten .  ju  enU 
gießen ;  ba3  SJaffer  erneuert  mau  fo  oft,  bi§  e$  ge; 
jfd^macfloö  wirb. 

2)a3  gereinigte  SSKetatt  wirb  f)erau§  genommen 
unb  jwifcfyen  jwei  flachen  ^oljjiücfen  fo  lange  gerte* 
ben,  bis  eö  burefc  ein  feines  3Weffingbraf)tfteb  gebt. 
5Dann  tx>trb  e3  mehrere  ©tunben  in  SBaffer  gefönt 
unb  auf  £ud)ftltern  in  einem  £)fen  getroefnet;  wenn 
e$  trotfen  tft,  wirb  eö  wieber  bur<#  ein  feine§  9J?ef* 
fingfteb  gefc^tagen  unb  wieber  etwa  4  ©tunben  lang 
in  SBaffer  gcfocfyt;  nad&bem  e§  jum  jwetten  SDJale 
gefodf)t  worben  iji,  fefet  man  bem  SSaffer,  worin  ba§ 
2J?etall  nad)  bem  jwetten  Äod)en  blieb,  etwas  üer- 
bunnte  ©aljfduve  ju,  um  ba§  SDjrpb,  wenn  ftdE>  foU 
cbeS  wdtjrenb  ber  oorigen  Operationen  gebilbet  fjaben 
follte,  unb  anbere  S3erunreintgung  au^ujiefjeiu  Qt$ 
wirb  bann  wieber  in  faltem  SBaffer  gewafetyen,  bis 
baS  SBaffer  gefd&macfloS  wirb,  b^u^genommen,  wie 
üorber  getrotfnet  unb  burdf)  ein  ©ieb  gefd)lagen. 

Um  auf  einer  ©eite  ber  ganjen  SDberflddbe  beS 
©toffeS  ba§  ^uloer  fo  anjubringen,  baß  eS  fte  be* 
beeft,  wirb  ber  ©toff  juerjl  falanbert,  bann  legt 
man  ttermitteljl  einer  Sftafcbtne,  ober  eineö  SWobelS, 
ober  einer  Sßurjle  eine  gleichförmige  55e<fe  oon  einet 
©tdrfenfolution  (1^  *Pfb.  ©tdrfe  in  9  $fb.  SBaffer) 
unb  tragt  barauf  mit  einer  weichen  &3ürjie  baS  troefne 
9JietalIpuloer,  worauf  man  2tlle3  troefnen  lagt,  unb 
julefct  mit  einer  febarfen  33urfle  ben  Ueberflu^  ent* 
fernt.  2)arauf  wirb  ber  ©toff  abermals  falanbert, 
um  ibm  ©lanj  ju  erteilen. 

2Me  fo  ttollenbeten  ©toffe  fonnen  nun  nod&  mit 
erbabenen  Siguren  oerfeben,  ober  mit  Farben  bebrueft, 
ober  gefirnißt  werben.  @ä  oevfiebt  ftd)  »on  felbft, 
taß  man  auf  biefelbe  %xt  ntd^t  blöd  bie  ganje  öter- 
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fldc&e  beS  ©toffe$  mit  SJfetaÜ  überjicben,  fon* 
bern  bafü  man  aud?  mit  bem  50Zobel  nur  einzelne  gi; 
guten  aufbrucfen  unb  tiefe  mit  SRetaÜpuIorr  über* 
jieben  fann.  2)ie  Äalanbercplinber  muffen  gelinbe 
erl)i£t  fepn  unb  bie  Politur  mit  ber  #anb  ooüenbet 
werben,  ©oll  bie  Dberfldcfye  gewdffert  crfd&eincn,  fo 
werben  beim  Äalanbern  'bie  ßpltnber  mit  feinem  leU 
nenen  ober  baumwollenen  SEucfce  umwufelt. 

Um  ben  ßffect  t>on  mattem  ©Über  fjerüorjubrin« 
jen,  wenbet  man  alte  ©tabl?artdtfd)en  an,  bie  fo 
auf  einem  SSret,  auf  einem  JRabmen,  ober  auf  einem 
@t)Iinber  befejltgt  fmb,  baß  ber  ©toff  gegen  biefelben 
fo  lange  nad)  ber  fanften  SJicfctung  ber  Äavtdtfcben 
gejogen  werben  fann,  biö  bie  £>bevfldd)e  ba$  matte 
2Jtnfebn  annimmt. 

2ßenn  man  ©am  ober  3wirn  in  ©trdngen  ober 
in  ber  Äette  mit  SJIctaU  überleben  will  ,  fo  oeifdbrt 
man  nad)  berfelben  2trt,  nur  baß  ba3  SSinDemittei 
bebeutenb  fd)n>dcf)er  genommen  wirb  (1  $Pfb.  ©tdrfe 
auf  9  $Pfunb  Sßaffer),  unb  bie  gaben  fo  gefonbert 
gehalten  werben  muffen,  baß  ba£  SÜJetatlpuloer  ju 
allen  Steilen  berfelben  gelangen  fann. 


JBietjeljttteS  Rap  Itt  l. 

$Dec  £)rucB  au  CMn6, 

©d)on  am  @nbe  be§  funfjefjnten  Sabr&unbertS 
würbe  auS  Stalten  ein  3weig  ber  gdrbefunfi  nadj 
granfreid)  .fcerpflanjt,  bem  ju  golge  bie  3cuge  mit 
ben  üerfd&iebenartigen  farbigen  üRujiern  ntdjt  buv<$ 
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©rucfen,  fonbcrn  unmittelbar  burcf)  $fdrben  t>crfel)en 
würben.  SeneS  33erfaf)ren,  t>on  welchem  uns  in 
©ingler'S  polpted).  Sournat  33b.  60,  ©.  158  9^ 
ric^t  gegeben  wirb,  bejianb  bann,  baß  man  bie  Äette 
bef  ©toffeö,  et)e  man  webte,  nach  ©laafgabe  beS 
5D?ujlerö  färbte.  Sfactybem  man  fte  ndmlidb  in  S3un= 
bei,  beren  ©tdrfe  ftch  nach  bem  Steffin  richtete,  ge* 
tbeilt  tjatte,  tbeilte  man  biefelben  nx>ieber  ber  £)uere 
nach  in  bie  erforberlid)en  Äbtbeilungen.  2llle  Äbttyei* 
hingen  nun ,  welche  nid)t  mit  ber  erfien  garbe  ge* 
färbt  werben  follten ,  würben  mit  Pergament  um* 
wunben  unb  fet>r  feji  jugebunben  unb  bie  offen 
bletbenben  nun  ,  wie  gewöhnlich,  aufgefärbt.  2)ie 
garbe  fonnte  ftd)  mithin  nur  auf  ben  offenen  tfbtfjeU 
lungen  fairen,  wdbrenb  bie  gefchlojfenen  weiß  blie* 
bcn.  £atte  man  nun  noch  mehrere  Sarben,  fo  wir; 
berbolte  man  für  biefe  bajfelbe  Verfahren ,  bis  man 
alle  garben  aufgefärbt  fyatte.  Sann  jog  man  bie 
Äette  wie  gewöhnlich  auf  unb  webte.  S3ei  aller  ber 
auf  biefe  SBeife  erreichten  ?ebbaftigfeit  unb  bei  allem 
©lanje  ber  garben  fonnte  e3  aber  boch  an  Uebel; 
ftdnben  nicht  fehlen,  ©o  trat  bie  außerorbentliche 
Umjtdnblichfeit  unb  ffangwierigfeit  be£  Verfahrens, 
oerbunben  mit  ber  SRubfamfett,  burch  bie  allein  man 
einen  einigermaafen  gunjligen  (Srfolg  tyerbeijufübren 
hoffen  fonnte,  unb  enblid)  bie  ungleiche  2lu6behnung 
ber  gaben  beim  SBeben  fo  fef)r  behinbernb  ein,  baß 
man  bie  ganje  Arbeit  liegen  ließ. 

@rfi  in  neuerer  3dt  fjat  bie  Societe  royale 
de  la  Savonnerie  ftch  auf  ein  ähnliche^  Verfahren, 
unb  jwar  im  Safjr  1829,  patentiren  laffen,  bod)  ifi 
bieS  Verfahren  nicht  mehr  ein  gdrben,  fonbern  oieU 
mehr  ein  25rucfen,  weswegen  eö  eigentlich  tyiexfyn 
gebort  unb  nur  uneigentlich  mit  bem  Flamen  Qt)'m6 
belegt  werben  fann. 
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©er  Schreibung  jtt  gotge  wirb  ndmlicb  bie 
Äette  in  gehöriger  Drbnung  auf  eine  2Balje  gewum 
ben,  t>on  biefer  über  geitwaljen,  weiche  fte  in  ber 
gehörigen  Spannung ,  unb  burcb  Ädmme,  welche  fte 
tn  Drbnung  galten,  über  eine  Sftetallplatte,  an  beren 
anberm  @nbe  wieber  bur$  einen  Äamm  geführt  unb 
bann  auf  einen  ßplinber  aufgerollt.  £)ie  9)fetaü- 
platte  tfi  \)o\)l  unfr  wirb  burd)  SSSafferbdmpfe  geweißt. 
SQSdbrenb  nun  bie  Äette  über  bie  gebeizte  ÜÄetall* 
platte  gebt,  brutft  man  mittelji  £)ru<f  mobein,  ganj 
wie  gewöbnlid)  bie  Seiten,  garben  it.  auf.  2)ur<$ 
bie  |>i£e  ber  Kampfe  trocf  nen  bie  aufgebrucf ten  ©üb; 
jianjen  febr  balb,  unb  man  fann  bann  ben  3eug 
fertig  weben,  aud)  bie  gavben  cinbdmpfen. 

35a§  2)ru<fen  auf  bem  Sßebefiuble  felbfi  M  ftc& 
al&  unauSfübrbar  bewiefen,  ba  man,  beim  tfyeilweifen 
SDrucfe,  nid)t  im  ©tanbe  iji,  bie  Nuance  ju  balten, 
unb  bie  häufige  Unterbrechung  ber  SSeber  bie  Arbeit 
treuer  macbt. 

£)er  eigentlichen  ©)inö  fommt  ba§  SSerfabren, 
worauf  ftcfc  ßarranb  imSabr  1828patentiren  ließ,  unb 
fcaS  er  bei  gewürften  Strümpfen  anwanbte,  üiel 
ndben  (§r  bringt  ndmlid)  ba§  ©trumpfgewebe  jwu 
feben  jwei  platten  üon  Äupfer,  welche,  genau  auf 
einanber  pajfenb,  mit  einanber  correfponbirenbe  ßoe^ec 
baben,  welcbe  ba§  SÄujier  bilben.  £>a§  genaue 
Äufeinanberprejfen  ber  platten  binbert  bie  2(u§breU 
tung  ber  garbe  über  bie  bebeeften  glasen,  wenn 
ba§  ©anje  in  ba§  garbenbab  fommt.  9iad)ber 
fann  ber  Effect  unb  bie  SJ?annid)faltigfeit  nodb  bur$ 
Äuftrrucfen  mittelji  ©rucfmobeln  :c.  üerotelfdlttgt 
werben. 

Sm  Sab*  1831  ftd)  Subwig  @d)wabe  in 
SNandjefier  ein  patent  auf  üerfdjiebene  SÖletboben  unb 
Apparate  jum  Ötymiren  beä  ^Baumwollen*,  ©eiben- 
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unb  SeinengarneS  geben,  bie  ber  gefer  ausführlich  m 
SDinglerS  polpt  Soumale  33b.  52,  ©.  118  befriste* 
ben  unb  burcb  3eicbnungen  erläutert  ftnbet,  auf  weis 
fcbdfjbare  Sournal  wir  bter  um  fo  eber  vexmu 
fen  fonnen,  alö  e£  gegenwärtig  eine  folcbeSBerbreitung 
erfabren  fyat ,  baß  man  e3  aller  £)rten  mit  leistet 
SKübe  jur  einfielt  jt#  t>etfd^affen  fann. 


ff  nnf  5  c  b  «  tc  6  fiapttc!« 

JDad  2Cppretircn  ber  gebrühten  3iuge. 

Sie  Appreturen  ftnb  bie  legten  Operationen, 
benen  man  bie  gefärbten  ober  gebruef  ten  3euge  unter* 
wirft  S3on  einer  guten  Appretur  bangt  ba$  febone 
Anfebn,  ber  Angriff  unb  ber  Sßcrfauf  ber  SSaare  gat 
bduftg  ab ;  ja  fie  verbirgt  aueb  oft  eine  geringe  Qualität 
beö  ©ewebeS,  maebt  ein  ntd)t  ganj  gelungenes  gabru 
fat  üerfduflieb,  fc^üfet  beim  längeren  Siegen  auf  bem 
Säger,  beim  SBerpacfen,  felbfi  beim  ©ebraudje  t>ot 
bem  Unfcbeinbarwerben  u.  f*  w. 

©ine  gute  Qualität  be3  ©ewebe§  an  unb  für 
fid)  felbjt,  gutes  ©engen  ber  Beuge  üor  bem  Aufbrucf, 
bamit  alle  gafern,  bie  ba$  ©ewebe  raub  unb  un* 
fd)cinbar  unb  für  bie  Aufnabme  be$  ©taubeS 
unb  ©cbmufceS  empfdnglid)  macben,  weggerafft 
unb  bie  runben  gaben  rein  ber  Aufnahme  beS 
Aufbrucf  e$  unb  ber  garbe  bargeboten  werben,  ftnb 
bie  bejien  ©runblagen  für  eine  gute  Appretur,  bie 
unt>ergdnglicb  ifi  unb  worin  ba3  eigentliche  ©ebeimniß 
aller  foliben  englifeben  unb  franjofifeben  9J?anufactu- 
ren  beruht ;  inbeffen  verlangen  bie  jefeigen  3eitt>erbdlts 
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niffe  (eiber  au#,  baß  man  burd)  ein  guteg  unb  an= 
gemeffeneS  2Cppretiren  einem  geringen  ©tücf  SSaarc 
ebenfalls  ein  günftigeS  2lnfebn  gibt,  wobei  bie  S3er; 
brauner  beffelben  fretttd&  nicht  gewinnen.  SQBir  ban* 
beln  be6f)atb  jefct 

A.  23on  ber  Appretur  ber  gebrueften 
baumwollenen  3euge. 

5Wan  fann  bie  Appretur  biefer  3euge  fajl  in  fo 
t)iele  2trten  eint.,  ilen,  al§  e$2lrtifel  ba&on  gibt  Sie 
(Sngldnber  unb  granjofen  ftnb  in  biefem  $imft  am 
weiteren  twgefcbritten  unb  üerfteben,  ihren  gabrifa* 
ten  ein  fchoneS,  bem  2(uge  angenehmes  Änfeben  unb 
einer  2öaare  Don  geringer  Qualität  ebenfalls  anges 
meffeneS  ©ewid)t,  Angriff  unb  2£nfet)cn  ju  ertbeilen; 
welches  biefelbe  fet>r  t>erfduflich  macht. 

SJian  fann  bie  Appretur  ber  baumwollenen  ®rucf* 
waaren  je  nach  ihrem  feineren  ober  gröberen,  biebte* 
ober  bunneren  ©ewebe,  ober  je  nad)  bem  ©ebrauebe, 
für  welches  fte  bejiimmt  ftnb,  in  folgenbe  ©attungen 
abheilen:  in 

a)bie  ganj  m  atte2Cppr etur.  hierbei  werben 
bie  ©tücfe  weber  geffdrft,  gummirt,  noch  fonjl  mit 
einer  Ttppreturmaffe  oerfehen,  fonbern  man  rollt  fo* 
gleich,  inbem  man  alle  galten  unb  Unebenheiten 
oorftebtig  ausreicht,  mebrere  ©tüdfe  berfelben  auf 
einen  botjernen  ßplinber  über  einanber  unb  lagt  fte 
fo  12  bi§  24  ©tunben  liegen,  bann  rollt  man  fte  ab 
unb  bereitet  fte  Durch  3ufammenlegen  unb  ^reffen  al3 
SSerfauf^gut  üollenbS  ^u. 

SRan  fann  bie  ©tfiefe  aud)  juüor  mit  einem 
gan j  febwacben  reinen  ©ummiwaffer  anfeuchten,  bann 
gut  befc&roert  einige  Bett  liegen  laffen,  bamit  folebe 
bauon  gleichmäßig  burd)brungen  werben.  Sftan  lapt 
bie  ©tücfe  auch  bur#  eine  SKafchine  mit  jwei  (Splin* 
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;  bern  laufen,  t>on  weiden  ber  unterjte  mit  Sud)  üben 
t  jogen  worben  ift,  ober  jtoifdben  welchen  ein  ©tücf  runb 
:  gufammengef)efteter  3eug  mit  burcfylduft  unb  bie  ju 
i  appretivenben  3euge  ftd)  auf  ben  oberen  elaflifd&en 
Gr,linber  aufrollen,  wie  au$  ber  auf  ben  Äupfertafeln 
abgebilbeten  3eid)nung  ndl)er  ju  erfefyen  unb  in  ber 
S$efd)reibung  ju  ben  Äupfertafeln  erfldrt  worben  ift. 

£)tefe  Appretur  eignet  ftd)  ttorjüglid)  für  burd) 
bie  ^urpurroty^abrifation  bavgefiellte  3euge,  Äoper* 
tiefer  unb  anbere  bergletc&en  gebruefte  ©toffe, 

b)  in  bie  matte  Appretur.  Sie  ©tücfe 
werben  fjierju  mit  einer  t>on  ben  nad)t>erjeid)neten 
2lppreturmajjen  imprdgnirt,  üorftd)tig  abgetroef net,  aufs 
gejogen  unb,  wenn  e§  nötfyig  ift,  mttteljl  eines  9iu* 
tbenbefenS  mit  reinem  SÖajfer  eingefprengt,  an  einem 
füllen  £)rt  einige  &it  fo  liegen  geladen ,  bamit  bie 
geud)tig£eit  ftd)  gleichmäßig  in  ben  ©tücfen  üert&eU 
len  fann,  bann  laßt  man  fie  fo  burd)  bie  SWafdjine 
mit  jwei  Gplinbern  laufen  unb  auf  ben  oberen  ftd) 
aufrollen ,  worauf  fte  enblid)  burd)  3ufammenlegen 
unb  treffen  üollenbet  werben. 

£)iefe  Appretur  eignet  ftd)  meiflenä  für  bunfeU 
grunbige  £>rutfarbeiten. 

c)  Sn  bie  glatte  Appretur.  Sttan  üer* 
ftefct  fyieju  bie  ©tücfe  mit  einer  jldrferen,  meljr  ©tetfs 
l)eit  üeranlaffenben  2tppreturmaffe,  troef  net  fold)e  t>ors 
fid)tig,  jiefyt  fie  auf,  fprengt  fte  ein  unb  laßt  fte  burd) 
eine  9Rafd)ine  laufen,  welche  mer  Gi;linber  enthalt 
©er  unterjle  ßplinber  iji  t>on  Rapier  angefertigt ;  ber 
jweite,  t>on  weniger  Umfange  bejlefjt  auö  ganj  glatt 
polirtem  (Sifen,  iji  inwenbig  \)ot)l  unb  wirb  entweber 
burefy  Ijeiße  SBafferbampfe  ober  glübenb  gemachte  eb 
ferne  S3oljen  erfyifct;  ber  britte  ßplinber,  üon  be* 
ndmlicfyen  ©tdrfe,  als  ber  unterjte,  iji  ebenfalls  au3 
Rapier  angefertigt;  ber  werte  oberjie  ßplinber  fann 
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von  bloßem  £olj  fepn ,  feine  ^Bewegung  tfl  elajlifcfc 
unb  fo  eingerichtet,  baß  er  ftch,  fo  wie  bie  SBaare 
fich  nach  unb  nach  barauf  aufrollt,  baburd)  nach  unb 
nach  ergebt  unb  mit  ben  aufgerollten  ©tücfen  auf 
ben  britten  ßplinber  leife  aufweicht,  bamit  ber  ©lanj 
ber  Appretur  baburd)  eimgermaafen  Derminbert  wirb, 

£)en  brei  unterften  ßplinbern  fann  burch  einen 
angebrachten  ©chraubenjug  eine  große  s})reffung  ge* 
geben  werben.  2)te  ju  appretirenben  ©tücfe  burd)* 
laufen  hierbei  bie  9J?afchine  bon  unten  nach  oben. 

9J?an  wenbet  auch  eine  3ßafd)ine  mit  nur  biet 
6t)linbern  an,  wouon  ber  untere  unb  ber  jweite  (5p* 
linber  eben  fo  bargefMt  fmb,  wie  bei  ber  vorigen, 
ber  brüte  oberjie  ßpltnber  aber  eine  gleic&e  elajiifche 
Bewegung  beft(jt,  wie  ber  t>orbef$riebene  bierte,  ta* 
mit  bie  ©tücfe  fid)  ebenfalls  barauf  aufrollen  fön« 
nen.  gerner  wenbet  man  auch  eine  SDJtafc^tne  mit 
brei  Splinbern  an,  wooon  ber  unterfie  unb  oberjie 
t)on  Rapier  unb  ber  mittlere  son  glatt  polir* 
tem  difen  eben  fo  angefertigt  worben  finb,  unb 
welche  mittelji  eines  ©chraubenjugeS  einer  jiarfen 
$)ref[ung  auSgefefct  werben  fonnen*  3>er  eiferne  69* 
linber  wirb  ebenfalls  erl;i£t,  unb  bie  (Stüde  laufen 
von  oben  nach  unten  burd)  bie  SSKafd^tnc  unb  fallen 
bann  unter  ben  ßplinbern  auf  eine  angebrachte 
Stellage. 

tfnfiatt  bie  SBaave  einjufprengen ,  fyat  man  an 
begleichen  9)?afchinen  etwas  t>or  ben  Splinbern,  jwi* 
fd)en  welche  bie  ©tütfe  eingeladen  werben  follen, 
eine  metatlne  l>ol)le  Verrichtung,  welche  oben  burd); 
löchert  ifi,  angebracht;  in  biefe  werben  tyxfy  SBaf* 
ferbämpfe  eingelaffen,  bie  ju  appretirenben  ©tücfe 
laßt  man  barüber  weglaufen,  woburd)  fie  egal  ange* 
feuchtet  werben;  bann  laßt  man  fte  fogleid)  ftwifchen 
bie  Gplinber  laufen,  worauf  man  bann  übrigens 
eben  fo  »erfährt,  wie  oben  angegeben  tjt. 
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d)  in  bie  gewdfferte  Appretur.  Qftan 
Ugt  hierju  immer  jn?ei  mit  einer  2lppreturtnaj]e  üer* 
fetjene  ©tücfe  mit  ber  bebrucften  (Seite  auf  einanber, 
b.  \).  man  boublirt  fold)e  unb  laßt  fte  jugleich  burd) 
bie  erbäte  Sftafchine  paffiren ,  wonach  bei  bem  %\\$: 
einanbernebmen  berfelben  bie  innere  gute  ©eite  ges 
wdffert  (moirirt)  erfcfeeint. 

e)  in  bie  gefoperte  Appretur.  Um  ben 
glatt  gewebten  3eugen  ein  gefoperteS  2Cnfef)en  ju  ge* 
ben,  wenbet  man  jiatt  be3  eifernen  ßplinberS  etnc 
mit  feinen  Streifen  graüirte  metallne  SÖalje  an  unb 
laßt  bie  ©tücfe  bei  fet>r  fiavfer  9)reffung  nur  burch 
jvoet  ßplinber  pafftren» 

f)  in  bie  halbe  ©lan^2(ppretur.  2J?an 
bebient  ftd)  Ijierju  einer  fogenannten  ©lattmafd&ine, 
welche  au£  brei  (Spünbern  bejlebt  unb  wot>on  bet 
mittlere  ebenfalls  t>on  ßifen,  imtenbig  f>of)l  unb 
oon  geringerem  ©urcbmcffer,  als  bie  beiben  anbern 
ifi;  bie  anbern  beiben  ßplinber  ftnb  fcon  Rapier. 
3eber  üon  biefen  Gpltnbern  wirb  burdf)  ein  eigene« 
©etriebe  in  ^Bewegung  gefeljt;  ber  mittlere  erbi&te 
Splinber  erhalt  eine  langfamere,  ber  obere  unb  untere 
eine  fcf)nellere  ^Bewegung,  woburd)  bie  ben  ©lanj 
oeranlaffenbe  Srtction  an  ben  ©tütfen  herbeigeführt 
wirb»  9Jtittel(i  eines  mit  einem  ©tcllrabe  Derfebenen 
Sd)raubenjuge§  wirb  man  in  ben  ©tanb  gefe&t, 
$wifcf)en  ben  6t)linbern  ben  nötigen  geregelten  fe^t 
jtarfen  ©rucf  l>erbetjufül)ren. 

g)  in  bie  ©lanj* Appretur*  £>ie  fertigen 
©tücfe  werben  fyierju  erfl  gefidrft,  abgetrocfnet,  bann 
mit  weißem  2Bad)§  überfirtd^en*  9J?an  laßt  folc^e 
aBbann  eins  bis  jweimal  burdh  bie  ©lattmafchine 
ober  bie  gewöhnliche  erhißte  @plinbermafchine ,  unter 
Änwenbung  einer  ftarfen  ^Preffung,  pafftren,  bann 
werben   fte   auf  gewöhnliche   2frt   geglättet  unb 

©djauplafc  6*  83t*  4.  Kufi.  48 
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nddffibem  nochmals  burd&  bie  falte  Gptinbermaföin* 
geleitet» 

Äppretutmaffen. 

Um  ben  gebrudften  unb  gefärbten  baumwollene!  I 
ßeugen  eine  fol$e  Vorbereitung  gu  geben,  bamt  i 
biefelben,   unter  Sittitanwenbung  ber  t>orbemerftei 
9Saf#inen  unb  SBe&anblung,  eine  angemeffene  2fp=  1 
pretur,  2(nfel)n  unb  Angriff  ju  erlangen  geeigne 
werben,  imprdgnirt  man  ftc  mit  ber  2(ufl6fung  dot-i 
Derfdbiebenen  baju  paffenben  ©ubftanjen,  welcher 
man  befonberö  bei  weißgrunbigen  Beugen,  um  ben 
weißen  ©runb  eine  angemeffene  Sälaue      geben  unt-f 
bie  bemfelben  oft  nodE)  ant)dngenbe  gelbe  ober  xbtty  9 
lic&e  ©d&attirung  ju  benehmen,  etwas  t>on  bem  Sn  j 
bigblaunieberfd)(ag  (bleu  soluble)  jufefct,  wobei  mar  ¥ 
aber  jlatt  ber  $>otafcbe  fo&lenfaureS  Patron  ju  be; 
Gattung  beffelben  in  2(nwenbung  bringen  muß.  @m 
SJiitanwenbung  t>on  2  bis  4  fotb  gereinigtem  Älaur1 
auf  10  3Waa8  SSaffer  foli  eines  2&eilS  bie  aufga1 
fragenen  färben  erfrifdfjen  unb  überbeut  bie  langen 
Seit  auf  bem  Säger  liegenbe  SSaare  t>or  bem  ©<$im 
mel  bewahren. 

2(18  2(ppreturmafien  rcenbet  man  ju  biefen 
SBe&uf  an: 

1)  für  jletfe  Appretur.  5ttan  imprdgnir 
bie  ©tücfe  mit  imö)  Äod&en  in  reinem  SBajfer  auf 
gelojler  guter  ©tdrfe,  woju  man  \  bis  }  Zott)  au 
1  9»aa§  SBaffer  ober  1£  bis  2  Sot^  ©tdrfe  au: 
1  ©tücf  ßalico  in  ^nwenbung  bringt 

2)  Sur  nidE)t  ganj  jieife,  fonbern  etwaf 
milbe  Appretur  lojl  man  bie  ©tdrfe  nid&t  *>oU 
fommen  auf,  fonbern  rüfcrt  fold£>e  bio§  nad)  unl 
na$  mit  reinem  fub&eifen  SBajfer  fe^r  gut  jufam' 


nun,  rooburdfr  mtfy  eine  3ert£etlung  als  2fuflufung 
berfelben  veranlaßt  wirb. 

3)  Um  eine  mtlbe,  ni#t  ju  fieife  Tippte* 
tut  ju  erlangen,  Derfe^t  man  aucJj  eine  <e>tarfe* 
mafje  mit  £ragantl)fd)leim,  inbem  man  tton  mit  t)tU 
ipem  SBaffer  angerührtem,  nad)ber  gut  auSgefocbten 
roeigen  SEragantf)  fo  üiel  ju  einer  ©tdrfet)ert>t<fung 
mif$t,  als  man  für  not&roenbtg  erachtet* 

4)  3u  bem  ndmlicf)en  S3ef)ufe  bient  ebenfalls 
•eine  33ermif$ung  einer  ©tdrfeüerbichmg  mit  einer 
Muflofung  t>on  reinem  ©ummi  Senegal. 

5)  SBeniger  roenbet  man  eine  3iifammenmif#ung 
,oon  burd)  25igeriren  in  Reigern  SSaffer  bargejMten, 
iDann  burefc  Kattun  gefd&lagenen  £aufenblafenfdfjletm 
mit  ©tdrfetterbicfung  an. 

6)  (Sine  gute  bergleid)en  2Cpretur  erl;d(t  man, 
,!t)enn  man  3  $Pfb.  ©tdrfe  buvd)  Äod)en  mit  ange« 
itejfenem  SBaffer  aufloft,  eine  2tufl6fung  t>on  i  $)fb. 
;einem  ©ummi  Senegal  unb  bem  üoUfommen  jertbeil; 
:en  ©d&eim  üon  £9)funb  reinem  Sragantl)  bin^ugibt, 
ittleS  fef)r  gut  burefc  einanber  rübrt,  biefe  3RajJe  an; 
jemeffen  mit  SQBaffer  t>erbünnt  unb  bie  juoor  abge; 
roefneten,  ober  egal  auSgerounbcnen,  ober  jtuecfmdfH* 
jer  burdf)  bie  2Cu3winbemafd)ine  gelafjcnen  ©tücfe 
nitteljl  einer  SJ?afd)ine  mit  brei  ßplinbern  bamit  mu 
wdgnirt  unb  üorftd&tig  abtroefnet. 

7)  (Sine  Reifere  Appretur  erhalt  man, 
Denn  man  5  $OTaa§  SBaffer  mit  1  ^)fb.  ©tdrfe  Der* 
rieft  unb  eine  2(uflofung  üon  £  9)fb.  gellem  farblos 
en  £ifd)lerleim  in  2  9#aa§  SQBaffer  binjugibt,  nod) 
15  SBaffer  naty  unb  nad)  fyinjurübrt  unb  übri; 
jenS  eben  fo  üerfdbrt, 

8)  gür  bie  ©lanjappretur  jlellt  man  eine 
td)  üorjüglid)  gut  eignenbe  2typreturmaffe  bar,  wenn 
nan  1 — 2  2ot&  gefcfymoljeneS  weißet  2Ba$$  ^u  ber 
?o$enben,  auS  1  9)fb.  ©tdrfe  angefertigten  83crbi^ 

48  * 
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fung  rüf)rt  unb  bann  nocb  ba§  n6tf>igc  SBaffer  fctn 

juru^rt     Saig  ober  ©eifc  mit  in  Änroenbung  ge 
bracbt,  wie  man  fold)e£  manchmal  t?orfd)reibt,  ertbeil 
ber  SBaare  einen  btefen  ©egenftdnben  eigentümlicher  i 
©erud). 

9)  Um  befonberS  für  bunfelbobige  tfrtt  t 
fei  eine  matte,  grifftge,  nid)t  fteife  unb  für  bie  bunfli3f 
©runbfarbe  nid)t  nachteilige  Appretur  barjujMlen 
loji  man  4  $Pfb<  reinen  ©ummi  Senegal  in  18  9)i  j 
SÖBaffer  auf  unb  Derfd^rt  folgenbermaafen  r 

SSJJan  gibt  30  «Koa«  falte«  Sßaffer  unb  4  S»  " 
Don  ber  Dorbemerften  ©ummiauflofung  in  eine  im 
£afpel  üerfebene  SBanne,   burd)rüf)vt  e§  gut,  macbj 
mit  jroei  ©tficf  juDor  egal  auSgerounbener  ober  burd  | 
bie  2fuSringemafd)ine  gelaffener  Sßaare  jroei  £ourei 
barin  unb  rcinbet  bie  ©tücfe  über  bem  $afpel  auö 
bamit  üon  bem  ßiquibum  nic&tS  verloren  gebt  Sftai 
fe£t  nun  wieber  1  SttaaS  ©ummiauflofung  bmji 
unb  Derfdbrt  mit  2  ©tücfen  eben  fo  ?c.    SBenn  t>ai 
2)urdbnabmebab  ju  febr  abnimmt,  fe£t  man  in  ben 
Dorangegebenen  S3erbd(tniffe  ©ummiauflofung  unl 
SBafjer  binju*     2>n  Ueberrejl  bewahrt  man  nad 
Dollenbetet  Arbeit  fo  lange  für  ben  ferneren  ©ebraudl 
auf,  bis  ba£  S3ab  ju  unrein  geworben  ift,  in  roelil 
d)em  lederen  Salle  man  einen  neuen  2(nfafc  eben  fr 
üorriebtet, 

10)  3u  bemfelben  SBebufe  rcenbet  man  aud 
nüfclid)  für  jebe§  ©tücf  ßalico  eine  2tuflofung  t)or: 
2  Sotb  tyttm  ungefärbten  Sifcblerleim  in  notl;igetr 
SBaffer  an«  gür  bobige  £üd)er  bebient  man  fu£ 
ebenfalls  mit  günjligem  Erfolge,  ber  S3reite  ber 
©tücfe  angemeffen,  einer  2fuflofung  üon  4  —  8  Sotlj 
bergleicben  Sifcfylerleim  in  nötigem  SBaffer  aufgelofl,. 
unb  lagt  bie  abgetroefneten  ©tücfe  buvd)  eine  ge^t 
beifete  fogenannte  $)ldttmafd)ine  pafftren,  rooburety 
man  eine  fef>r  gute  Appretur  erhalt. 
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"  g»an  foH  fi$  audb  be§  2Cbfube$  t>on  9iet3  ju 
)iefem  33ebuf  bebienen. 

3  33on  ben  üorangegebenen  tfppreturmaffen  macf)t 
:Dan  üorjugSweife  ©ebraud): 

gür  weiggrunbige  Arbeiten,  bte  unter  Sftr.  1,  2, 
!t5, 7,  8  t>erjeicf)net  ftnb,  in  SBerbinbung  mit  angemeffe; 
Inn  3>nbignieberfcblag  (bleu  soluble). 
|  3u  frapprotben,  ütoleten  unb  anbern  betten  9Ko* 
'wgrünben  wenbet  man  bie  ndmlid)en  2fppreturma|fen 
^nb  aud)  bie  9lr.  10,  jebod)  obne  3ufa&  t>on  Snbig^ 
nteberfcblag  an. 

5  3u  bunfelfarbigen  unb  überbaupt  bobigen  Tlxbe'u 
5:en  fann  man  bie  2(ppreturmaj]en  9fr.  8,4,6,9, 
kO  nüfclid)  anwenben. 

Sie  au$  ber  ?)urpurrotbfabri?ation  ber&orgeben* 
?en  Arbeiten,  wobei  überbaupt  fd)on  febr  gutes  unb 
Y\ä)U8  ©ewebe  in  2(nwenbung  gebraut  wirb,  laßt 
:nan  gewobnluf)  fo,  wie  foldje  ftnb ,  ober  bebanbelt 
•te  fcodbflenS  in  einer  fet;r  mbünnten  ganj  reinen 
:ieimauflofung  unb  wenbet  bie  ganj  matte  Appretur 
[>abei  an. 

;  diejenigen  <Stü<fe,p  weldbe  ju  bem  25ru<f  mit 
anddbten,  nid)t  auSjuwdffemben  ober  ju  fdvbenben 
Arbeiten  üerwenbet  werben  füllen,  werben  gewobnlid) 
bor  bem  2(ufbru<f  angemeffen  gejldrft.  Ueberbem 
nuß  man  fidb  binficbtlid)  ber  ben  fertigen  SBaaren 
^u  ertbetlenben  Appretur  nad)  bem  ©ewebe  unb  fcer 
äBaarengattung  rieten,  wie  ber  ©ebraud),  ©efeftmaef 
unb  ba£  Verlangen  be£  üerbraudjenben  ^PublifttmS 
fold)ee>  in  Ttnfprud)  nimmt,  unb  man  fann  unb  barf 
\\<S)  babei  fetbft  ntd)t  bana(^  richten,  wie  gabrifanjtaU 
ten,  bie  fonji  au$gejeid)net  fd)6ne  Arbeiten  mit  ber 
Dorjüglicbjlen  Appretur  liefern,  ben  einen  ober  anbe^ 
ren  2(vtifel  appretiren;  benn  fo  *♦  35.  würben  bie 
mglifcfyen  deuten,  in  25effm$,  £>ru<f  unbgarben  fel;r 
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gut  batgefiellten  SWouffeline  mit  metyr  $Hebf>aber  ffr 
ben,  tvenn  folcfye  eine  beffere,  ben  franjofffc^en  un 
fdjroeiäer  SSKoujjelinen  dtjnlid^e  Appretur  befäjjen,  n: 
hingegen  hiebet  gebrühte  Sftoujfeline  au§  anbete 
gabrifen  üorEommen,  bie  eine  ju  große  ©tetffye 
beftfcen. 

gür  bie  feuchten  @alicoe§  unb  SSouffeline  en 
pftetylt  St)i(lat)e  eine  tfppreturmafte  üon  4  801 
Äartoffelfidrfe  auf  1  9»aa$  SBaffer;  für  bie  trocf 
tten  ßalicoe§  2  ßott> ;  für  bie  gefoperten  3eugc  ur 
9)ique'6  4  Sotfy  unb  für  bie  trocfenen  SSKouffeline 
£otb.  gür  bie  trotfenen  ©ingtjamö  roenbet  ma 
4  »ot|  Äartoffeljldrfe  unb  \  iot\)  SBeijenfle 
auf  1  SttaaS  SBaffer  an. 

gür  bie  feuchten  Äoperjeuge  Fann  man  fld)  b 
nacfybemerften  2tppreturmaf[e  bebienen,   3Ran  focfyt 

10  $funb  Äartoffelfldrfe, 

2\  Sotf)  roei£e  ©eife  mit 

50  SBlaai  SÖBafier,  unb  gibt  alebann  110$ 

24     *     SSBaffer  &inju. 

Eppretnrmaffe  für  feuchte  $iqu6'S. 

SÄan  fo$t  mitteljl  ©dmpfen: 

10  $fb.  SSeijenftdrfe  mit 

50  3)?aa6  SBaffer,  unb  fe£t 

10  2otf)  weites  2Ba<$§  unb 

10  2tl).  ivei^e  Seife  ju;  alSbann  gibt  man  noi 

20  SDJaaS  SBaffer  f)inju. 

SBenn  bie  ©tücfe  troefen  ffnb,  i>ermef)rt  ma 
bie  Quantität  SBaffer;  man  rü^rt  unter  bie  2fppn 
iurmaffen  2tjui^S3lau  (atterfeinfte  ju  ganj  feinet 
?)ulucr  geriebene  ©Amalie,  roeld&c  $err  Dr.  6.  2 
©eitiur  in  ©Cleeberg  alö  tfjurltquor,  worin  bo 
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,  SlaH  fid)  ntc^t  nieberfdjldgt,  ju  tiefem  S3ef;uf  am 
t>orjügli$fien  liefert) ;  nacfcbem  t>te  ©tücf e  mit  btefen 
Äppreturmaffen  imprdgnirt  worben,  werben  ftc  mittelji 
ber  ©ampfcplinbermafdjine  abgetrocfnet. 

Sie  SKoufjeline  werben  an  ben  9iaf)men  ab; 
getrocfnet. 

9?ad)bem  bie  ©turfc  abgetrocfnet  fmb,  fatanbert 
man  fte,  legt  fte  nad)  ber  (Slle  u,  f.  w. 

2)ie  ©tngbamS,  welche  eines  großen  ®rabe§  t>ott 
geftigfeit  bebürfen,  werben  \)ri$  falanbert,  b.  t>.  bie 
eifernen  SBaljen  be3  ÄalanberS  werben  babei  mit  glu* 
tyenben  ©ifenjlangen  ober  mit  £)ampf  gef}ei£t* 

£>te  S3attifie  werben  nur  leicht  appretirt,  oft 
jtcl>t  man  biefelben  nur  burd)  baS  glußwaffer  unb 
lagt  fte  abtropfen.  Wlan  nimmt  fte  bann  burd)  ein 
föab,  in  welkem  man  fo  mel  2£jurblau  jerrüfyrt  bat, 
al$  man  bie  Nuance  ber  33ldue  ju  !)aben  wunfd&t, 
winbet  fte  bann  au$,  breitet  fte  mit  ©triefen  au$  unb 
bangt  in  gewi|Jen  Sntfernungen  ©ewid)te  an,  um  bic 
galten  ju  oermeiben.  (^Manuel  du  Fabr-  d'Iud. 
p.  Thillaye,  p.  285.) 

25a§  2CbtrodPnen  ber  mit  2£ ppreturmaffe 
tmprdgntrten  3eug  e. 

©ewofjnlicö  fefct  man  bie  gefärbten  ober  au& 
ßewdfjerten  ©tuefe  baburd)  mit  ber  2(ppreturmaf[e 
m  33erbinbung,  baß  man  üon  ber  lederen  ange* 
meffen  ju  einer  fyinreicfyenben  Quantität  falten  2öafc 
fen>  gibt,  bie  naffen  ©tude  bineinlegt  ober  barin 
l;eruml;afpelt  unb  alebann  über  bem  spjlotf  auSwmbet 
ober  burd)  bie  2£u3ringemafd)ine  pafftren  laßt,  pb  nun 
biefeS  äSerfafyren  $war  fefyr  bequem  unb  wenig  foji; 
fpielig  tjl,  fo  erl;dlt  man  baburd)  bod)  aud)  nur  ein 
fel;r  mangelhaftes  unb  ungleich  £Kcfuitat/  benn  bie 
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bloS  abgelaufenen  naffen  ©tücfe  ftnb  nid)t  nut  nid&t 
glcid)mdgtg  t>on  bem  SÖBaffer  befreit  unb  fönnen  folg; 
liä)  auef)  ni#t  gleichmäßig  bie  2lppreturmaffe  aufneb* 
men,  fonbern  e3  wirb  foroot)!  burd)  ba£  2lu3u>inben, 
alS  aud)  burd^  ba3  2lu3preffen  üermittelft  ber  2lu3ringe* 
mafefcine  bie  ungleiche  SBert&etlung  ber  ^ppreturmaffe 
an  ben  ©tütfen  vermehrt  unb  folglich  eine  fehler- 
hafte Appretur  veranlaßt. 

33ei  bem  2(btrocfnen  ber  fo  befyanbelten  ©tücfe 
an  ber  2uft,  roeld)eS  bei  angemeffener  guter  2Bitte* 
Tung  rcobl  ba§  natürltc^fle ,  bequemte  unb  roenigjl 
foftfptelige,  aud)  für  bie  meijien  garben  jutrdglicbjle 
SRtttel  gu  biefem  £3ebuf  barbietet,  muffen  foldje  je- 
bod)  vor  ber  nachteiligen  (Sintvirfung  ber  ©onnen? 
jlrat)len,  ber  großfälte  unb  ber  ©teinfoblenbdmpfe, 
tvo  man  ©teinfoblen  als  ^Brennmaterial  benufct 
(bie  lederen  beiben  Umjldnbe  roirfen  vorgüglid) 
jerjiörenb  auf  bie  tafelrotfyen  garben),  bewahrt  wer* 
ben,  unb  ba  manche  Safelfafben ,  vorjügltd)  bie  ro; 
tben  Safelfarben,  bei  feuchtem  SBetter  fetjr  leicht  au3* 
fließen,  fo  muß  man,  alle  bie  vorbemerften  (Simvirs 
jungen  berucfftd&ttgenb,  fet>r  vorftchtig  babei  ver* 
fahren. 

23olljief)t  man  ba§  2lbtro<fnen  in  einer  gebeizten 
2rocfenanjlalt ,  fo  muß  man  ebenfalls  bie  nötige 
2lufmerffam!eit  bavauf  venwnben,  alle  feuchten  unb 
für  bie  Sarben  nachteiligen  ©ünjte  roegfd^affen,  eine 
angemeffene  unb  gleichmäßig  verbreitete  Temperatur 
Unterbalten  unb  bie  abgetrockneten  ©tücfe  fofortweg? 
nehmen  zc,  fonjl  leiben  bie  Sarben  oft  ©d)aben, 
ober  bie  äßaare  troefnet  gu  fef)r  au£,  unb  man  er; 
halt  eine  mangelhafte  Appretur,  bie  roeber  einen  an* 
gemejjenen  Angriff,  noch  Süßer  barbietet. 

Um  ben  meijien  von  biefen  Langeln  ju  begeg* 
nen  unb  bei  ber  Tinfertigung  von  großen  SBaffen 
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SBaarc  weber  burd)  bie  2Bitterung<  no$  ben  9J?an* 
gel  an  nötigen  Srocfenvdumen  m  feinen  Arbeiten 
gefyinbevt  5U  [epn,  »erfahrt  man  am  jwecfmdßigjlen, 
trenn  man  bie  fertigen  ©tücfe  burd^  2(uSwinben  ober 
2(u3preffen  mittelji  ber  TTuSringemafcfyine  fo  t)iet  als 
möglich  Don  bem  SBajJer  ju  befreien  unb  foldje  egal 
feucht  barjufletlen  fud)t,  bann  Dermittelji  einer  9Äa^ 
fd&ine  mit  jwei  ober  brei  (Splinbem,  eben  fo  wie 
beim  Smprdgniren  ober  fogenannten  Älofcen  ju  ge* 
fcfyeben  pflegt,  mit  ber  2(ppreturmaffe  gleichmäßig  in 
SSerbmbung  fegt  unb  alebann  bei  günjliger  SBittes 
rung  in  einer  Dor  ben  ©onnenjiratjlen  ober  allju 
flavfem  SBinb  gefertigten  &rocfenf)dnge  ober  bei  un; 
gunftigem  Söetter  foplctd^  au§  ber  SmprdgnirungSs 
ober  jllogmafc&ine  mittelji  ber  abgebilbeten  Srocfen* 
mafebine,  ober  eines  jwecfmdßig  eingerichteten  hot- 
fluc  abtrocknet. 

©tatt  SRouffeline  unb  anbere  berglei^en  breite 
imb  feine  baumwollene  Beuge  an  einem  Siafymen 
auSgefpannt  ju  troefnen,  tbut  man  Diel  beffer,  für 
biefen  3wc<f  ebenfalls  bie  bereits  erwdbnte  2rocfen^ 
mafebine  mit  ein  ober  jwei  ßplinbern  Don  größerem 
JDurcbmeffer  mit  ber  SL5orftc^t  anjuwenben,  baß  man 
bie  ©tütfe  fo  Diel  wie  moglid)  breit  bdlt.  £)enn  e§ 
ijl  eine  befanntc  ©acfye,  baß  bie  ©tücfe  an  ben  beu 
ben  ©abliefen  burrf)  ba3  2(nfpannen,  jumal  wenn 
.bie  ©tiftc  nid)t  eng  genug  eingefcfytagen  ober  nid)t 
fein  genug  finb,  Unebenbeiten  unb  £dfel[6d)er  erbaU 
ten,  welcher  Uebeljianb  burefy  ba§  2lnfydngen  Don  ©es 
widmen  noeb  Dermebrt  wirb. 

Um  eine  griffige,  aber  bod&  and)  milbe  bewege 
li$e  Appretur  barjujlellen,  troefnet  man  manebe  mit 
einer  ffarfen  2lppvetunnaffe  imprdgnirte  Stoffe  an  ei* 
nem  Siabmen,  welcher  bie  Einrichtung  bat,  baß  man 
ben  eingefpannten  ©tücfen  wdbrenb  beS  2(btro<fuen 
an  beiben  ©eiten  eine  Bewegung  geben  fann. 
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9?a$bem  bie  3euge  nac$  ber  einen  ober  anbero 

ber  Dorangegebenen  33erfabruncjarten  bebanbelt  wor* 
ben  ftnb,  werben  fold)e,  bem  für  jebe  SBaarenqattung 
paffenben  unb  üblicben  ©ebraud)  gemäß,  jufammen« 
gelegt,  womit  meiflenS  ba3  SDfefien  berfelben  t>erbun« 
ben  ifl,  unb  Uli  ober  warm  gepreßt,  um  als  23er« 
faufSgut  in  ben  Raubet  gebraut  werben  ju  fonnen. 

B.  83on  ber  Appretur  ber  gebrueften  woI< 
lenen  3euge. 

©iefelbe  befc^rdnft  fid&  fyauptfdd&lid)  auf  baä 
2Bei§mad)en  unb  SSlauen  ber  gebrueften  febafwolienen 
3euge.  9lad)bem  ndmlid)  bie  für  SBeißgrunb  be* 
jlimmten  ©tücfe  mittel)!  fdjwefliger  ©dure  gereinigt 
worben  ftnb,  behalten  ff e  immer  nod)  einen  gelblichen 
©d)etn,  welker  ibvem  2Cnfef>n  fd&abet.  Um  benfelbert 
wegjufd)affen  unb  ben  ©tütfen  ba£  gewünfebte  an« 
genebme  9J?ilcbweif5  ju  erteilen,  wrfdfyrt  man  auf 
folgenbe  SBeife: 

9}?an  reibt  ein  angemeffeneS&uantum  üon  @ng* 
lifi$;2öeiß  ober  foblenfaurem  3infojrt)b  in  einer  ©er« 
pentinfdjale  ganj  fein  ab  unb  fefet,  ber  33ldue  ange* 
meffen,  bie  man  ben  ©tücfen  geben  will,  ©ettnertfebett 
S3lauliquor  (gemablene§  unb  gefd)ldmmte§  tbonerbe* 
baltiges  Äobaltultramarinblau)  bin^u.  9)?an  barf 
aber  nicf)t  ju  Diel  üon  bem  S3(auliquor  f)in$ugeben, 
inbem  berfelbe  mebr  fdrbenbe  Äraft  beft'^t,  als  ftd) 
bem  2tnfd^em  nacb  üermutben  laßt 

£5on  biefer  3ufammenfe£ung  gibt  man  nun,  un* 
ter  gutem  Umrühren  (bie  Sttaffe  fallt  leicht  ju  So* 
ben),  fo  Diel  ju  einem  angemeffenen  reinen  SBaffer* 
babe,  bis  folcbeS  bie  »erlangte  milebweiße  garbe  ans 
genommen  bat,  unb  wdbrenb  man  baS  S5ab  umrübrt, 
Qtyt  man  mit  einem  bur$au*  egal  feuchten  ©tücf 
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fernen  hinein,  ßcfd^wfnb  einigemal  fcarin  ^etum# 
nimmt  e§  h^au§,  laßt  e8  gut  über  bem  SJab  ablau* 
fen,  legt  e3  bann  auf  einen  reinen  S3ocf  jum  üolli* 
gen  Verlaufen,  fd^ldgt  e$  enblid)  an  ben  Stammen 
unb  laßt  e§  im  ©Ratten  ttocfnen. 

35a$  33ab  fpeifet  man  wieber  angemeffen  mit 
Gompofttion  unb  fahrt  fo  fort,  ein  ©tüif  nach  bem 
anbern  barin  ju  bel;anbeln.  2£uf  biefe  2£rt  verliert 
ber  weiße  ©runb  ben  gelben  Schein  unb  erhalt  ba- 
gegen  eine  angenehme  milchweiße  garbe. 

9Rit  bem  englifchen  SBeiß  ober  fohlenfauren 
3infojrt)be  unb  bem  ©eitnerifchenSBlauliquor  hat  man 
e$  ganj  in  feiner  ©ewalt,  ben  weißen  ©runb  burch 
3ufafc  t>on  bem  evfiern  mehr  in  ba§  SBeiße  ober  Don 
bem  lefctern  mehr  in  ba§  33laue  ju  nüanciren. 

(Statt  be3  SMauliquorS  Eann  man  auch  aufge* 
löjien  Snbigoblaunieberfchlag,  am  jwecfmdßigjlen 
burch  fofylenfaureS  Patron  patt  burch  ^otafc^e  ge* 
fallt,  in  'Änwenbung  bringen.  S3ei  nicht  mitteljl 
3infoft)b§  weiß  gemalten  ScuQtn  bebient  man  ftd) 
ber  fd)wefelfauren  Snbtgoauflofung  ober  be3  mit 
Sßaffer  abgeriebenen  S3erlinerblaue3  ju  bem  JBlauen 
ber  3euge;  inbeffen  ftnb  ber  ©eitnerifche  33lauliquot 
ober  ber  Snbigblaunieberfchlag  bie  jwetfmdßigften 
SJitttel  baju,  inbem  baburd)  eine  fchone  unb  gleich- 
formige  SBldue  erhalten  wirb  unb  bie  fchwefelfaure 
Snbigauflofung  noch  ©chwefelfdure  unb  ni^t  baö 
reine  S5lau  enthalt,  ba$  abgeriebene  SSerlinevblau 
ftd)  nieberfcbldgt  unb  oft  einen  ungleichen  flecfigen, 
weißen  ©runb  veranlaßt* 

£)a§  fchwefelfaure  3info^bbab  befejitgt  bie 
burch  ben  JBlautiquor  fceranlaßte  blaue  garbe,  be* 
fcitigt  bie  fchwefclige  ©dure  unb  macht,  baß  bie 
©tücfe  nicht  jiauben,  noch  auf  bem  Säger  gelb 
werben* 
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2)te  fo  befcanbelten,  an  bem  JRatymen  im  ©#at* 
ten  abgetrockneten  ©tücfe.  werben  nun  jweimal  feeig 
gepreßt,  bei  bem  legten  SRale  9)re||en  muffen  bie 
§>rc^falten  fo  »erlegt  werben ,  baß  bie  2Baare  ganj 
glatt  unb  f$6n  ausfallt. 

C.  23om  Äpprettren  ber  gebrucften  fei* 
beuen  3euge. 

£)a§  tfppretiren  ber  gebrucften  feibenen  3euge 
fcolljiebt  man  eben  fo  t>erfd)iebenartig,  wie  bie©toffe 
ftnb,  worauf  man  gebrucft  bat,  ober  bie  Ärtifel  Der* 
langen,  welche  man  baburd)  bargeffellt  feat,  ndmltd): 

a)  SSRan  bebient  ffcf)  baju  eine§  langen  Stab* 
menS,  an  welchem  bie  eine  ©eitenleijle  feftjtebt,  bie 
anbere  aber  beweglich  ifi,  fo  baß  man  folebe  mittel)} 
angebrachter  Schrauben  ber  ffireite  ber  ©tücfe  an; 
gemeffen  pellen  fann.  2(n  biefen  beiben  ©eitenlei* 
fien  ftnb  febr  feine  furje  ©tifte  oon  9Jlefjmgbra&t 
,  \et)x  b\ä)t  neben  einanber  eingefdjlagen,  woran  bie 
ju  appretirenben  ©toffe  an  beiben  ©ablenben  anges 
beftet  unb  mitteljl  bee>  9la&men8  ttollfommen  auSge* 
breitet  angefpannt  werben  fonnen. 

83orn  an  bem  SRabmen  ift  eine  9iolIe  anges 
bracht,  bie  ge(Mt  werben  fann;  barauf  ijl  baS  fei* 
bene  3eug  aufgerollt  unb  wirb  mit  ber  linfen  Seite 
nad)  oben  über  ben  SJabmen  gebogen,  an  beiben 
©eiten  an  bie  SRefftngflifte  angeheftet,  geborig  auS* 
gefpannt  unb  bann  mtttelfl  einer  etwaS  großen  fei; 
nen  fanften  unb  bieten  33ür(le,  welche  man  in  an* 
gemeffeneS  reines  ©ummiwaffer  ober  in  eine  anbere 
ber  nad)t>er$eicbneten  2fppreturmaffen  taucht,  auf  ber 
linfen  ©eite  fanft  übertrieben,  Qbtrocfnet  (bie  2oca- 
litdt  muß  (jierju  angemeffen  erwärmt  fepn),  bann 
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Don  ben  (Stiften  abgenommen  unb  auf  edw  an  bei 
anbern  ©eite  befinfcltdbe  9ioüe  aufgerollt. 

9Ran  laßt  bte  ©tucfe,  ben  Ümftdnben  angemef; 
fen,  nun  nod)  burd)  eine  erl)ifcte  (Spltnbermafc&tne 
{tylatu  ober  2(ppreturmafd)ine)  pafftren,  legt  fte  bann 
jufammen  unb  preßt  fte. 

<&tatt  ber  ©ummiauflofung  !ann  man  mit  güm 
ftigem  (Erfolge  ju  mand&em  S3et)uf  aud)  eine  SÄaffe 
anroenben,  bte  man  folgenbermaafen  barffellt: 

a)  Wtan  laßt  mit  8  3»aa3  2Baffer  3  £dnbe 
Doli  SBeijenfleie  fod)en,  läutert  alöbann  baS  Ijelle 
giquibum  ganj  rein  bat>on  ab,  üerbicft  6  9)?aa3  ba* 
t>on  mit  3  Sotf>  ©tdrfe  unb  rüfjrt  l  3Äaa§  Äorn* 
branntwem  binju. 

gür  manche  2(rtifel  wenbet  man  aud)  ben  SSra* 
gantl)fd)Ieim  ba$u  an. 

@ben  fo  fanrt  man  ftc§  aud)  ber  nad&üerjeid^ 
neten  Seimauflofung  ju  biefem  SSebufe  bebienen. 

b)  Sttan  fpannt  ein  ©ttttf  t)on  fteben  Sudlern 
an  einen  OJafjmen,  gummiit  folcfye  eben  fo,  wie  t>or* 
bemerft  angegeben  roorben  tjl,  unb  trocfnet  fte  bei 
bober  Temperatur  fo  fd)nell  als  möglich;  je  fc^neller 
ba£  2(btrocfnen  oolljogen  wirb,  um  befio  beffer  fallt 
bie  2tppretur  au§. 

c)  Um  bie  fertigen  feibenen  33anbanatüd)et  ja 
appretiren,  lofi  man,  nad)  9J?ac  Sernan,  1  $)funb  ge^ 
n>6bntid)en  reinen  £ifd)lerleim  in  1  ©allone  focben* 
bem  SBaffer  auf  unb  tdßt  e3  erfalten.  SD?an  mifcfyt 
hierauf  1  Tbeil  bat>on  ju  3  feilen  mefyr  ober  xoa 
niger,  nacfybem  bie  Appretur  auffallen  foll,  warmen 
SBafierS,  laßt  bie  Sfeimmaffe  ttollfommen  auflofen, 
gibt  e£  in  einen  ganj  reinen  £ajten,  welcher  unter 
ber  2tppreturmafd)ine  beftnblid)  ijt,  laßt  bie  ©tücfe 
unter  ber  barin  beftnblicben  9lolle  l;inburd)  unb  bann 
burd)  bie  ganj  reinen  6t)linber  laufen  unb  trocfnet 
fte  fogleicf)  mittelft  ber  in  ber  3eid)nung  bargeflellten 
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SXrocfenmafc&fne,  Weld&e  mit  ber  furä  Srocfnen  bev 
2)Jouffelme  jwecfmdgtgen  2lbdnberung  Derfefyen 

©inb  bie  Sudler  ni$t  jleif  genug,  fo  wieberfyolt 
man  bte  Operation. 

Um  belle  unb  feine  färben  ju  fieifen,  fertigt 
man  ben  2eim  baju  au3  Abgängen  t>on  weigern  23o& 
leber,  gebleichtem  ataungaren  ßeber,  ober  au$  ^er* 
gamentfcbnifeeln  an  unb  t>erfdf)rt  imUebrigen  eben  fo. 

£)iefeö  tji  bie  befie  SSorrid^tung  für  feibne  3euge, 
tnbem  ber  Äofylenbampf  unb  bie  geuerwdrme  ben 
feinen  Sarben  ni$t  nachteilig  werben  fonnen. 

S3ei  mannen  garben  befonberS  bei  folgen  feibe* 
nen  3eugen,  bie  mit  fogenannten  fd&arfen  gavben 
bebrutft  worben  jmb,  mifebt  man  ben  Äppreturmaffen 
nod>  etwa§  ©tronfdure  bei,  woburd)  bie  garben  an 
fiebbaftigfeit  unb  ßüjier  gewinnen  (Äreipg  3eug* 
bruef,  83b.  III.). 


%  a  f  e  I  I. 

§ig.  i.  Gbloren  ttt>tcfelung§*2fpparat 
a  gldferncr  S3efd)i<fung$balIon;  b  jieinemer  £afen, 
mit  Äalf&pbrat  angefüllt;  e  SRifc&ungSfaß  au3  @i* 
$enf)olj  (t>.  ÄurrerS  £.  ju  bl.). 

gig*  2.  Apparat  jur  ©arftellung  beä 
liquiben  unter  d)lor  ig  faurenÄalfeö. 

a  jieinemer  £rog,  2  ©Ken  lang,  17  3oll  1)0$, 
83  3oll  breit,  ju  ber  2(ufnafyme  ber  Äalfmilcfc  be* 
jlimmt 

b  $albct)linber  t>on  hatten,  fc^c  gut  jufammem 
mengefugt,  i$  (Slien  10  3oll  lang,  14  3oIl  bo#, 
29  3oU  breit;  berfelbe  muß  prdcife  auf  ben  SJanb 
beS  jleinemen  SrogS  paffen  unb  ganj  luftbid&t  bamit 
t>erbunben  werben,  tnbem  ba§  ßblorgaö  bineinge* 
leitet  wirb,  um  bann  bur#  Umbreljen  be$  £)rebling3 
f  mit  ber  Äalfmild^  in  Söerbinbung  gefegt  werben 
ju  fonnen. 

c,  c  jwei  ©anbbdber,  JebeS  ju  jwei  @ntwicfe* 
lung§gefdßen. 
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d,  d,  d,  d  wer  gntroicfelungS;  ober  83efd)if* 
fung£gefd£e  t>on  ©la§,  ©teinjeug  ober  33lei. 

e  oierecfigeä,  mit  einem  gut  paffenben  £>e<fel 
t>erfd)liegenbe6  2od),  jum  einfüllen  be$  2iquibum6  m 
ben  9)?ifd)ung§apparat  bejlimmt. 

g  TlbbUQtyafyn,  um  ben  liquiben  unter<$lorigfauren 
Statt  aWaffeft  ju  fönnen. 

h,h  §eiterungSlöc&er;  i,  i  2(fd)enl6d)er. 

gig.  3.  f,  f  f)6ljerner  25ret)ling  mit  t>ter  glü- 
geln  im  Snnern  be$  SRifc&ungSapparateS  beftnblid), 
um  burd)  fortrodfyrenbeS  langfameS  Umbrefjen  beffeU 
ben  bie  Äalfmilc&  beben  unb  bie  S3erbinbung  mit 
bem  6f)lorga3  berjujMen. 

Um  mit  biefem  Apparat  liquiben,  unterd&lorigfauren 
jfalf  barjujMen,  verfahrt  man  folgenbermaafen :  9)?an 
löfd)t  60  $)funb  guten  gebrannten  Äalf  mit  3Ba||er 
ut  einem  bünnen  33rei  unb  gibt  nad)  unb  nacfy  175 
SWaoS  SBaffer  binju,  fo  ba£  ber  Äatf  ju  einer  bün; 
nen  Äalfmild)  aufgelofi  wirb,  welche  man  mitteljt 
eines  £)rabtftebe§  oon  allen  groben  unaufgelojien 
Äalfflöcfen  befreit  9)?an  füllt  nun  mmitteljt  cineS 
^eisernen  £rid)ter§  bind)  baS  Sodb  F  ber  ZbbiU 
bung  200  9)?aa§  falteS  SBaffer  in  ben  83orlagsbot; 
tid)  unb  gibt  unter  fortrodbrenbem  Umbrefjen  be£ 
25rel;ling§  D  auf  bie  ndmlid)e  SBeife  bie  burd^geldu- 
terte  Äalfmild)  binju.  SBatyrenb  biefer  Seit  muffen 
bie  beiben  ©anbbdber  mit  trocfnem  unb  geftebten 
Sanb  üerforgt,  bie  t>ier  (SntbinbungSballonö  I  jeber 
mit  9  9)funb  nid)t  ju  fein  geflogenem  SSraunjlein 
Derfeben  unb  viermal  30  spfunb  ©al^fdure  ä22°S3> 
befonberS  abgewogen,  bie  £eitung3rof)ren  K  an  bem 
furjen  Änie,  welches  in  bie  S3allon§  teicfyt,  mit  paf* 
fenben  Äorfpfropfen  fcevfeben,  ba3  Sorifat  angefeudj* 
tet  unb  ZütS  fo  vorbereitet  werben,  bamit  nad)  bem 
Einfüllen  ber  Äalfmild  bie  mit  bem  S3raun|iein  ^ 
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fernen  83allon§  fogletdö  an  tyren  £)rt  geflcllt  wer* 
ben,  unb  ba$  eingießen  ber  abgewogenett  (Salj* 
fdurc  in  biefelben,  bte  33erbinbung  ber  2eitungs>* 
rol)re  mit  bem  S3orlagebottid)  unb  gehöriges  Sutiren 
fogleid)  vollzogen  unb  vollkommen  gut  bewerffMtgt 
werben  fonnen,  SBenn  nun  2(lle§  fo  vorbereitet  ifl 
unb  bie  SSallonS  an  ifjren  ^lafcen  flehen,  bann  füllt 
matt;  vermittelet  eines  ©Ia3trid)ter3,  in  jeben  SMon 
80  9)fb.  ©aljfdure,  verbinbet  benfelben  fofort  mit 
bem  33orlagebottid)  unb  verftreic&t  ibn  fogletc^;  fo 
verforgt  verbinbet  man  einen  SJallon  na$  bem  atu 
bem  mit  bem  Apparate, 

9?ad)  einiger  3ett,  wenn  ba3  ßfylorgaS  anfdngt, 
ftcf)  langfam  ju  entwickeln,  mad)t  man  geuer  in  bie 
£)efen  unb  fefet  bie  Operation  unter  fortwdbrenbem 
langfamen  Umbrefjen  bes>  2)ref)ling3  unb  nadjbcr  ver* 
jldvftem  geuer  fo  lange  fort,  al3  ft#  nocö  @f)lorga3 
entbinbet.  hierauf  werben  bie  SBallonS  abgenom* 
men  unb  fofort  vier  anbere,  eben  fo  bewirft,  an  be* 
ren  ©teile  mit  bem  Apparat  in  SSerbinbung  gefegt, 
ba3  ßfclorgaS  barauS  eben  fo  entwicfelt  unb  in  ben 
Apparat  geleitet 

SBenn  bie  angewenbeten  SKaterialien  von  guter 
Qualität  gewefen  ftnb,  unb  bie  Operation  gut  von 
fiatten  gegangen  ijt,  bann  ifl  ber  in  bem  SSorlage^ 
botttdj  beftnblid&e  liquibe  unterd^lorigfaureÄalf  vollfom« 
men  mit  @blor  gefdttigt,  um  für  pte  3wecfe  ber 
SBleid&erei  nüfclid)  verwenbet  werben  ju  fönnen. 

25en  SJütfjtanb  in  ben  (SntbinbungöballonS  leert 
man  in  ein  l)ierju  bestimmtes  ©efdß  au3  unb  wen* 
bet  benfelben,  wie  früher  angegeben  ijt,  ju  faljfau? 
rem  Mangan  an. 

25en  unterd&lorigfauren  Äalf  muß  man  in  gut  Der* 
fcbloffenen  ©efdßen  aufbewahren  unb  balbmoglicfyji 
ju  verarbeiten  fud)en- 

©cl}aupla§  6.  »&♦  *♦  irufi.  49 
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gig.  4  unb  5.  gaj5  jur  SatßeHung  ttnb  $um 
Aufbewahren  beSunterchlorigfauren  Patrons,  80  9J?aa3 
glüffigfeit  enthaltend  a  £)effnung  junt  eingießen 
ber  giüffigfett,  b  Öatrl,  beffen  ©tab  t>on  oben  in 
eine  &ermetif#  einlutirte  33leir6bre  gejießt  ift,  welcbe 
unter  ba§  Sftoeau  ber  gluffigfeit  reicht,  bamit  lein 
Gl)lorga3  entweichen  fanrt.  2iuf  bem  33oben  müns 
bet  ber  ©tab  mit  angebrachtem  meffingenen  Sapfm 
in  eine  t>on  gleichem  ÜRetatl  angebrachte  Pfanne  c, 
um  ba£  Umbreben  be£  £luirl§  $u  erleichtern,  d  f)bU 
ferner  #abn  jum  2tblaffen  ber  gluffigfeit  (t>.  ÄurrerS 
Ä.  ju  bleichen). 

Apparat  ^ur  ^Bereitung  be§  flüffigen 
6l)lorfalfö  (untercblorigfauren  Äalfes). 

gig.  6  flellt  einen  ShforentbinbungSdpparat 
mit  Dampfheizung  bar,  wie  er  in  ber  33leidE)anjlaIt 
bt§  £errn  25annenbetger  in  33erlin  jur  Sarfallung 
beS  flüffigen  ßhlorfalfs  im  ©ebraueb  ifa  a  ifl  ein 
öu3  S3lei  gefertigtes  (SntbinbungSgefdß  t>on  etwa  10 
Äubiffuß  Snbalt,  welches  cplinbrtfch  gehaltet,  aber 
mit  einem  weiten  £al$  1  jum  Eintragen  ber  Sngre* 
bienjen  aerfeben  ijl ;  um  ben  $aiä  herum  tfi  ein  cp* 
linbrifcbeS  ©efd£  angebracht,  welches  mit  SBaffer  ge* 
füllt  wirb  unb  ben  £)ecfel  k  aufnimmt,  ber  bureb 
baS  SBaffer  unb  eine  umgelegte  SShonwurft  gebietet 
wirb.  £)aS  ©efdß  a  felbji  tfl  auS  einem  ©tücf  ge* 
fertigt;  wenn  eS  auS  jwei©tücfen  gearbeitet  worbert, 
muß  eS  mit  SSfet,  nidbt  mit  3tnn  falt  üergoffen  wers 
ben,  weil  ßhlor  baS  3inn  gleich  aufloji.  ©eitwdrtS 
ift  ein  gefrümmter  fleiner  Trichter  i  angebracht,  um 
etwa§  ©dure  nachgießen  ju  fonnen;  auf  ber  ent* 
gegengefefcten  ©eite  ein  &obr  m;  jur  Anbringung 
beS  SSerbinbungSrohrS  n.    2)aS  (SntwicfelungSgefdß 
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rft  mit  einem  gugeifernen  9J?antel  b,b  umgeben,  we(; 
cöer  auf  einem  Unterbau  tton  Steinen  rul)t  unb  für 
bie  bleierne  ÄbjugSrobre  be3  ©efd£e3  a  einen  2(u3- 
fdjnitt  l)at,  welker  burd)  ein  befonbereS  ©tuef  c  ges 
fcblojfen  werben  fann,  benn  fonji  fonnte  baS  Heinere 
©efdp  nid)t  aus>  bem  SDfantel  t)erau^get)oben  werben. 
JDben  ijl  ber  SKantel  mit  einem  Äranj,  ber  an  ba3 
(SntbinbungSgefäfj  angegoffen  tjl,  t>erfcbraubt,  woburd) 
ein  bitter  $erfd)luß  entfielt.  o,  o  ifi  ein  ©efdß 
gu§  ©anbftein,  in  welkem  bie  Äalfmtfcf)  jur  SBereb 
tung  beS  SfolorfalfS  jtd)  beftnbet;  in  bemfelben  ijl 
eine  9iübrt>orrid)tung  ,  p,  p  mit  freujwetS  gesellten 
Flögeln  angebracht,  bie  burd)  ein  bleiernes  ©id)er* 
beitSrobr  q,  q  tyinburc&gebt,  weldbeS  bis  jur  Witte 
beS  ©efdpcS  berabreid)t.  £)er  böljerne  £)ecfel  r,  r 
wirb  burd)  freujweiS  gelegte  Stiegel,  üon  welken 
bie  oberen  burd)  ©plinte  s,  s  angebrüeft  werben, 
mogltd)ft  feft  angetrieben  unb  bann  mit  Ztyon  ringS 
um  t>erflebt;  burd)  bie  SDcffnung  bei  t  fann  bann  bie 
gluffigfeit  abgeladen  werben,  ©tatt  eineö  fieinernen 
fann  aud)  ein  boljerneS  ©efdß  angewenbet  werben, 
benn  tro&  aller  83orjtd)tSmaa$regeln  iji  ber  ©anb« 
jlein  bennodE)  porös.  SWan  überjiebt  bie  glasen 
mit  einem  Äitt  Don  $arj,  Serpentin  unb  etwaä 
3iegelmebl. 

©oH  bie  (Sntbinbung  be§  6^Ior8  gefd&efyen,  fo 
werben  bie  Snqrebtenjen,  110  $Pfb.  ©alj  unb  82,75 
$>funb  33raunftein,  fein  gepulvert  unb  gemengt,  burd^ 
bie  Deffnung  1  eingefd)üttet,  barauf  165  ^)ft).  mit 
gleichen  JKaumtbeilen  SBafier  üerbimnte  ©<$wefelfdure, 
ber  £)ecfet  k  aufgefegt  unb  gebietet  unb,  bamit  bie 
ßblorentbinbung  nid)t  bur<3)  eine  ju  beftige  ©inwir* 
fung  ber  ©dure  $u  rafd)  üor  fid^  gebe  j(wobei  aud) 
©aljfdure  mit  übergeben  fonnte  unb  i>u  Äalfflüfftg* 
feit  erbiet  würbe,  wa§  nadbtbeilig  ifi),  ber  Apparat 
burd)  SBaffer  abgefüllt.   ©ie§  gef$ief;t  alfo:  äöei  f 
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tft  in  bem  Äranje  be»  3J?antel§  b  eine  mit  einem 
©topfei  »erfcbließbare  Seffnimg;  biefe  wirb  geöffnet 
worauf  buvd)  bie  Siofore  e  fatteS  SBaffer  jugeleitet 
wirb,  weites  ben  Swtfcbenraum  jwifd&en  SKantel  I 
tmb  entbinbungSflefaß  h,  h  anfüUt  unb  burch  ben 
£abn  w  abgeia||en  werben  fann.  2>aS  ©emenge  in 
bem  ©efäfj  a  nimmt  ndmlid)  nur  ein  drittel,  böd^  i 
ftena  bie  £dlfte  beä  Raumes  ein,  weil  e3  in  golge 
ber  chemifd)en  3*rfefeung  fieb  aufblast  unb  (ieigt;  ba$ 
©efdß  tfi  baber  gdnjlid)  mit  Söaffer  umgeben  unb  ge* 
tixtyt  S|l  fo  8  bis  12  ©tunben  lang  fortgefallen 
werben,  fo  gebt  ber  Apparat  12  ©tunben  ohne  Äüfo* 
lung  burch  SBflffer  unb  julefet  12  bis  24  ©tunben 
lang  burch  ©ampfbeifeung,  ju  welcbem  @nbe  auS  eU 
nem  ©ampffeffel  burd)  baS  9?ol;r  g,g  £)ampf  in  ben 
Swifcbenraum  li,h  geleitet  wirb.  Sfi  ber  ^Projeß  nad) 
jener  3*it  ju  Snbe,  fo  wirb  burd)  ba$  bleierne  3?oh* 
d  ber  Siürfjlanb  abgelaffen. 

Sn  bem  Äalfgefäfjj  o,  o  beftnben  jtd)  60  $>funb 
Äalf  mit  680  (berliner)  £uart  SBaffer  üermifeht, 
fo  baß  ba§  ©efdp  nur  gu  |  bamit  gefüllt  ift;  ba$ 
9iol)r  n,  welchem  baS  ©aö  auS  bem  Apparat  leitet, 
barf  nur  i;6c^ften§  4  Soll  tief  eintauchen,  weil  fonjt 
bie  ©pannung  be3  ©afeS  beträchtlich  werben  unb  e$ 
burd)  alle  gugen  hervorbringen  würbe.  Sie  bleierne 
weite  ®i<#erbeit§r6fore  q,  q  bient  baju,  baß  bie  glüfftg* 
feit,  wenn  ba£  nicht  uerfcblucfte©a3,  weld&e§fic$  über  bec 
glüfftgfeit  anfammelt,  eine  bösere  ©pannung  ans 
nimmt,  bem  2)ru<f  buref)  2Cuffreigen  in  bem  Siofor 
ausweisen  fann.  9^adh  33eenbigung  beS  ^ProjeffeS 
erhalt  man  man  730  Stuart  ftare  ßhlorfalfflüfftgfeit 
Don  3°  S5.  ober  55°— 60°  unb  auS  bem  Äalf* 
rüdjlanb  noch  etwas  burch  Äbfpülen  mit  SBaffer. 

Sie  (SntbinbungSapparate  werben  nicht  feiten 
mit  9?itfort>om$tungen  wfe&en,   um  ba§  Anlegen 
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ber  9ttifd)ung,  befonberS  beä  33raunj!ein3,  wenn  man 
mit  ©aljfdure  arbeitet,  ju  aermeiben  unb  eine  gleich 
madige  Scvfe^ung  ju  bedingen.  2£ber  tyr  9iu^ert 
ijl  fe$r  gering,  benn,  ba  fte  au3  33lei  gefertigt  wer* 
ben  mitten  unb  btcfeS  wenig  ^efitgfcit  gewahrt,  fo 
Derbiegen  fte  fi$  leicht  unb  machen  überhaupt  ben 
Apparat  jufammengefefcter  unb  leicf)t  unbid)t.  9Äan 
fann,  um  bie  SÄajfe  red£)t  locfer  ju  machen,  baß  fte 
tton  ber  ©dure  leichter  burdjbrungen  wirb,  ffeinc 
Äobljiitcfd&en  jumcngen.  SOJan  t)at  aud)  geraden, 
ba£  6l)lorga3,  beoor  man  e3  m  bie  glufftgfeit  eins 
ftromen  laßt,  burcf)  bie  e3  abforbirt  werben  füll,  Dort 
anljdngenbem  faljfauren  @a3  baburcfy  m  reinigen, 
baß  man  e3  burd)  eine  mit  Söajfer  gefüllte  WitkU 
flafdje  burd)treibt.  £5ie3  i|i  aber,  wenn  man  ein 
richtiges  SSertjdltniß  ber  jur  Gtylorbereitung  evforbfr* 
liefen  Sngvebienjen  beobachtet,  bie  anfdnglid)  heftige 
2(ufeinanberwirfung  mit  Faltern  SBaffer  maßigt,  über* 
baupt  ben  ©ntwitfelungSproceß  fo  langfam  a(3  mog^ 
lidf)  betreibt,  ganj  überflüfftg ;  ber  Apparat  wirb  ba- 
burdf)  nur  unnötig  jufammengefefet,  erforbert  eine 
größere  Spannung  beS  ©afeS,  wooon  Unbtd^tfjett 
beffelben  leicht  bie  Solge  wirb.  £>a  ba§  Gtylorfalfc 
fepbrat  in  ber  Ädlte  frpjiallijirt,  femuß  manbaSbleU 
erne  ?eitung3rof)r  ü  ni<#t  ju  eng  machen,  weil  e5 
ftd)  fonjl  öerjfepft ,  unb  im  SBintet  bafür  forgen, 
baß  bie  Temperatur  im  2(rbeit3local  nicfyt  ju  fe$* 
ftcl)  emiebrige.  (©c$ubartl;§  Elemente  ber  te(|nifd&eti 
ß^emie,  33b.  1,  ©.  186). 

gig.  7  jleßt  einen  Apparat  für  bie  35e* 
reitung  ber  3(ufl6fung  beS  3innc!)lo* 
ribeS  bar.  Sie  2(nwenbung  beffelben  ijl  folgenbe: 
9J?an  16(1  in  4  spfunb  SBaffer  6  $fb.  3innfalj  auf. 
SOJan  gibt  biefe  2(ufl6fung  in  baS  ©efdß  c  unb  laßt 
alSbann  baä  ß^lorgaö  au§  2  ^)funb  JBraunjlem  unb 
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8  <J)funb  ©atjfllure  fyineinjWmen.  5Ran  gibt  ben 
jöraunftein  in  ben  gldfernen  33a(lon  a,  befmblid) 
auf  bcm  Öfen  d.  Sn  ba$  ©efdß  b  gibt  man  etwas 
2BajJer,  um  baö  (S^tor  &u  wafd)en  unb  bie  ©alj* 
fdurc  äurütfjuf)alten.  Sie  ©efdße  c,  b  ftnb  mit 
einanber  bur<$  ba§  gldferne  2eitung3robr  h  t)erbun* 
Den.  £>a§  ©efdß  b  ift  enblid)  burcf)  ba§  SeitungS« 
robr  f  mit  bem  SSallon  üerbunben.  g  ©ic&erfyettS* 
roljr.  e  bient  baju,  wenn  ber  Apparat  gehörig  fcor* 
gerietet  unb  lutirt  worben  iji,  bie  ©dure  etnjufutten. 
SRan  erbiet  e§  alSbann  mäßig.  2)ie  Operation 
fann  8  ©tunben  bauern,  unb  man  erfennt  bie  S3es 
enbigung  berfelben,  wenn  ba§  SeitungSrofyr  ftd) 
bis  &u  bem  ^)unft  er&tfct,  ba£  man  bie  $anb 
ntd^t  mefyr  baran  galten  fann.  9flan  nimmt  ben 
Apparat  au3  einanbcr  unb  bewahrt  bie  2(ufl6fung  ia 
wrftopften  ©Idfern  auf* 

tafel  II. 

gig.  9  unb  10  fteüt  ein  2Bafd&rab  bar  unb 
jroar  erfiere  im  ©runbrig  unb  leitete  auf  ber  linfen 
©eite  in  {Hüters ,  auf  ber  rechten  in  SBorberanflc&t. 
a  ba3  SBafdjrab,  b  bie  SQBctle  bejfelben,  c>  c  3apfen* 
lager,  weldfje  t>on  eifernen  ©tdnbern  d,  d  getragen 
werben.  £)iefe  ftnb  auf  jiavfe  boljerne  ©c^weßen 
gebellt,  welche  mit  einanber  burcfy  £luerriegel  t>erbum 
ben  jtnb.  f,  f  jwei  Seffnungen,  welche  ju  ben  2Cb* 
Teilungen  fuhren;  im  £intergrunbe  ftefct  man  bie 
m  bem  teigförmigen  Äugfd^nitt  auf  ber  Stöcffeüe 
be$  3Bafcf)rabe$  angebrachten  mef  jtngenen  ©tifte  g,  g; 
h,  h  bie  Socber,  burd)  welche  ba$  fd&mufrige  SBaffer 
abfliegt;  i,  Sffiafferrobre  mit  einem  #af)n,  welker  ben 
3uflug  be$  SBafferS  regulirt;  k,  k  Äu8l6fung  für 
bte  Älauenfuppelung  t,  welche  auf  bcm  »ierfantigen 
Spetl  ber  eifernen  SBeKe  aufpfct,  um  ba§  SBaförab 
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auger  ^Betrieb  ober  in  SBetrieb  ju  fegen.  ES  ijt  biet 
t>ie  Einrichtung  getroffen,  baß  ber  Söafferbabn  t>on 
t)er  Senfjlange  ber  Kuppelung  gleichzeitig  mit  gebrebt 
wirb,  m  ein  9?ab,  welcbeS  auf  bem  runben  Enb£ 
ber  SBeHe  be§  SBafc^rabeS  figt  unb  mit  einem  anbem 
Stabe  ber  S3etrteb6rpeUc  in  Eingriff  jfe&t,  SBirb  nun 
burd)  bie  2(u6l6fung  k,  beren  ©abel  bie  Äuppelung 
auf  bem  t>iere<ftgen  £l;eil  ber  SBelle  borwdrtS  unb 
rücfwdrtS  Rieben  fann,  biefe  in  ba£  5Rab  eingerückt, 
fo  fegt  legtereS  ba£  SBafcbrab  in  ^Bewegung;  wirb 
aber  bie  Äuppelung  außer  Eingriff  gefegt,  fo  brebt 
fid)  bas  9?ab  m  bloS  um  ben  SBcllpapfen  be3  SBafd)* 
rabeS,  obne  biefeS  ju  bewegen,  n,  n  ©tiele,  welche 
auf  bie  2ageit;6ljer  aufgehellt  fmb,  um  einen  33re* 
teroerfd)lag  a,  o  ju  befestigen,  welcher  ba£  Umber* 
fprigen  be3  £Baffer3  üerbmbern  foll.  (©$ubartb3 
f,  b,  U  ßbemie,  Sft.  3,  248.) 

^nbtgrouMe* 

Eine  Snbigmüble  ifl  in  $ig.  3  unb'4  bargeflellt. 
a,  ein  werf  antiger  eiferner  Äeffel,  im  SBoben  Colins 
brifcb,  welker  in  einem  botjernen  ©ejlell  au§  SBob- 
len  rubt;  er  ijl  mit  einem  eifernen  ©ecfel  b  bebeeft, 
ber  au§  jwei  $dlften  befielet,  jwifdben  benen  ftcb  ber 
©tab  c  bin  unb  lw  bewegt,  in  Solge  einer  ibm 
burd)  bie  3ugjlange  d  mitgeteilten  ^Bewegung.  33er* 
mittelft  biefer  fBbrricbtung  wirb  ein  Stammen  e,  wet* 
cber  im  Äejjel  mitteljl  jwei  ©pigen  e,  e  befejligt  ijl, 
in  eine  üor*  unb  rückgängige  ^Bewegung  gefegt,  weis 
d)e  er  fecbS  eifernen  SBaljen  F,  F,  F,  uon  benen 
je  bret  auf  jeber  ©eite  be$  9?abmen£  liegen,  mitteilt, 
bie  ben  Snbig,  welcher  mit  SBaffer  bineingefebuttet 
wprben,  aufs  fetnfte  jerreiben.  Sjl  ber  Snbig  fein 
genug,  fo  wirb  er  mittelji  beS  $al;nS  g,  ber  mit 
einer  ©Traube  uevfd^loffen  iji,  abgelaffen;  biefe  Ein; 
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ric^tung  fcat  ben  SSortyeÜ,  bag  im  SJotyr  be3  #afcn3 
feine  Snbigjlücfen  ftd)  ber  Sßirfung  ber  SSaljen  ent* 
jietyen  fonnen. 

©eng  o  fem  $ig.  5  unb  6  jiellen  einen  ©eng* 
ofen  bar,  erßere  in  Sangen*,  leitete  im  Sluerburd); 
fd&nttt.  a  bie  (frin&etfcoffnung ,  b  ber  SRofl,  c  ber 
2lf<$enfall,  d  ein  6  Soli  breiter  unb  2£  3oll  bobet 
geuerfanal,  über  welchem  eine  gugeifeme,  jollftarfe 
gebogene  statte  e  rubt,  beren  £6be  in  ber  Ärüm* 
tnung  ebenfalls  2\  Soll  betragt  £)ie  glamme  ent« 
weidet  au3  bem  getterfanal  d  burefc  eine  ©eitenoff* 
nung  f  in  ben  @d)ornjlein.  (©<#ubarty§  (§:♦  b*  U 
Hernie,  S3b,  3,  ©.  2460 

©engmafd&ine  mit  2U?ofcol  bon  SeSeroi* 
jtllea  in  Slouen. 

©iefe  9Rafd&ine  fengt  bie  SDZouffelme  fe&r  gut, 
aber  bie  Äattunjeuge,  roeld&e  geiler  baben,  werben 
an  btefen  ©teilen  angegriffen;  aud)  barf  man  biefc 
Zxt  ju  fengen  nur  bei  fefyr  egalen  ©tütfen  anroen* 
ben.  3wei  Minuten  jmb  fyinrei<$enb,  um  ein  ©tue? 
tum  25  ©tab  ju  fengen,  unb  baS  (Srgebnif*  tum 
12  ©tunben  Arbeit  fann  400  bis  500  ©tücf  be* 
tragen.  SBenn  man  biefe  SÄafcbine  mit  ber  $anb 
in  ^Bewegung  fefeen  laßt,  fo  bebarf  e§  breier  Wiens 
fd&en,  unb  bei  ber  tfnwenbung  oon  einem  Sriebroer? 
jweier  für  beren  SBebienung.  25er  SSerbraud)  be3 
Ätfo&ol«  bepebt  in  einem  Sitte  für  20  ©tücfe. 

AA  gugeifetneS  ©efteU. 

B  2tfpiration§gefäj*  für  bie  flamme  unb  bie 
Sdmpfe- 

C  ©ejtelt  t)on  ©ußeifen,  um  ba$  bleierne  3tof)t 
ju  tragen. 

D  3lQt)x  t)on  SBlei,  an  fernem  öfteren  £fceil  raft 
Sötern  t>erfe£en. 
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E  ©efdg  bon  SBeißbled)  ober  9?efert>otr  für  ben 

FF  SWbre  Don  (Sifenbled)  für  bte  Efpiration. 
G  2tbfütjrung6rof>re  für  bte  glammc  unb  bie 
©dmpfe. 

I  ber  2tfpirateur. 

KKKK  tyoljerne  unb  gußeiferne  9?iegel  unb 
Köllen,  um  bic  3euge  auf  ifjrer  Sour  ju  galten  unb 
auSjufpannen. 

LL  Sugrab  für  bie  ©tficfe. 

MM  bie  ju  fengenbcn  ©eroebe. 

N  ©roßeS  9lab  für  bie  ^Bewegung  be§  2Cfpt^ 
rateurS. 

O  Heine  SBinbe  auf  ber  SBelle  be3  tffpira* 
teurS. 

Um  mit  biefer  9flafd)ine  ju  opertren,  fdngt  man 
bamit  an,  ba§  ©efdß  E  abjunefjmen  unb  umjufeb* 
ren,  um  mittelji  be3  £ricf)ter3  p,  weiter  mit  einem 
$al)n  üerfc&loffen  ift,  ben  2£lfo^ol  einjufüllen,  rodlj* 
renb  man  e§  anfüllt,  öffnet  man  ben  #al;n  q,  um 
bie  ßuft  au§  bem  ©efdß  fortjireicfyen  ju  laffen;  wenn 
ber  2tlfot)ol  eingegoffen  ijf,  t>erfd)ließt  man  bie  beiben 
#df)ne  p  unb  q,  nimmt  ba§  ©efdß  juvücf  unb 
jlellt  e§  an  feinen  $lafe  auf  ben  SJa^men  C.  (Sinö 
t>on  ben  (Snben  be3  bleiernen  9?of)re§  iji  mit  einem 
fleinen  mit  einem  5Erid)tcr  üerforgten  v£>eber  t>erfcben, 
in  welchen  man  ben  £al;n  q  einige  Sinien  unb  ber; 
maafen  wrfenft,  baß  fein  Sttunblod)  t>oüfommen 
wagerecf)t  mit  bem  oberen  Sfyeil  t>on  bem  bleiernen 
Sto\)x  ijh  ©obalb  man  ben  £af)n  öffnet,  füllt  ber 
2llfol)ol  ba§  SMeirofyr,  unb  inbem  er  fid)  in  bem  £e; 
ber  unb  Sricfyter  R  im  ©lei<$gen>id)t  erhalt,  bebeeft 
er  baö  SDfunblod)  beö  #al)n§  q,  welcher  t>on  biefem 
JUtgenblicf  an  feinen  HlUtyol  ferner  l)in^uldpt. 

©je  9Kafd)ine  wirb  mittelji  eines  glugrabcS  uon 
einem  SRann  getrieben,  in  ©ewegung  gefegt;  cm 
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anbereS  ift  an  bem  53orbertI?eil  angebracht,  trra  biJ 
Stüde  bei  tyrem  eintritt  *u  leiten,  unb  ba$  brittij 
bewirft  ibren  2(uSqanq.  (Manuel  du  Fabr.  d  lud  I 
par  TUillaye  p.  123.) 

Äeffel  für  baS  #üit>iren  unb  3?ofiren  beil 
mit  Ärapp  gefärbten  ju  Purpurrote 
beftimmten  3euge, 

@in§  ber  roi<$tigften  S8ebürfnifie  ju  bem  ©elim 
gen  ein6  fronen  unb  feurigen  purpurrotes  ift  ein 
jwecfmdpig  conftruirter  Tlmmn  ober  ©djonungsfeffel, 

gtg.  8  ift  ein  bergleidjen  Äeffel  in  ber  Perfpec* 
tit>c  üorgtfteüt,  wie  foldjer  in  Arbeit  ober  im  Äo* 
$en  ift. 

gig.  9  ftellt  ben  2)ecfel  mit  bem  £ilfgapparat 
bar.  ©er  9?anb  be§  £)ecfe!$  bb  ift  fonifcb  unb  paßt 
cjerabe  in  ben  $al$  be§  ÄeffelS.  Unten  an  ber  3arge 
tft  ein  fupferneS  ©itter  c,  baS  mit  bem  Äeffcl,  wenn 
ber  ©ecfel  barauf  befeftigt  ift,  gleich  fortlauft  unb  fo 
bie  Äugelform  beffelben  bilbet.  £>iefe3  ©itter  t>er* 
fcinbert  baS  ^inaufjie{)en  ber  SÖBaare  nad)  ber  Kampfs 
auSftromung  unb  baS  33erftopfen  ber  ©ampfrobre  d. 
Um  inbeffen  jeber  ©efafjr  ju  begegnen,  fo  ift  im 
Snnern  be§  £)ec?el§  no<#  ein  ©id)erl}eit§rol)r  (gig* 
10.)  befeftigt 

e,  e  pnb  jwei  ftarfe  JBdnber  üon  Äupfer  ober 
(Sijen,  welche  freujfprmig  über  ben  Secfel  gefjen. 
SMefe  S3dnber  t)aben  eine  tuerecfige  SDeffnung  ff,  in 
tx>eld^e  bie  aufredet  ftefyenben  3apfen  gg  (Jpg.  10) 
genau  paffen  unb  burdE)  fetlförmige  ©cblieper  hhj 
rceldbe  an  ben  Letten  ii  fangen,  befeftigt  werben» 
kk  ftnb  bie  £anbgriffe  jum  Tlbljebm  be3  2>cfel3. 

gig.  10  ift  bie  perfpeetioifdbe  #nftd)t  beS  ©tc^er* 
tyeitSfeifrerö  mit  bem  flachen  JRanbe  11,  welche  26* 

5um  Aufnieten  ober  'Äuffd&rauben  t;at« 
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SSfffl.  1 1  ijl  ba§  Profil  be§  Sentit. 

£)aS  mefftngene  ©eilell  m  mit  feinem  flauen, 
gut  auf liegenben  SmtU  ijl  ebenfalls  mit  einer  platte 
auf  bem  ©etfel  befejligt.  Sie  ©tange  an  ber  S3en* 
tilplatte  wirb  burd)  einen  2frm  m  beö  ©ejlelleS  n 
'gehalten.  35er  geinte  llxm  o  bient  jur  Stellung 
be3  ©ewid)t$  p.  äbie  nötige  ©tellung  be§  ©ewidj; 
teS  muß  man  Durch  SSerfucbe  auSmitteln,  wobei  man 
aber  auf  eine  hinlänglich  jlarfe  ©pannung  ber  £>ampfe 
SJutfficbt  nehmen  muß.  3jl  ber  Äeffel  gut  gearbeis 
tet  unb  t>on  geboriger  ©tärfe,  bann  ijl  bei  üerbälts 
nißmaßig  ftärf em  geuern  an  feine  ©efabr  $u  benfen ; 
auch  ift  ein  flach  aufliegenbeS  33entil  (teurer,  al$  ein 
fonifcbeS. 

gig.  12  ber  fupferne  Suchter  mit  einem  mefftn* 
genen  ©ewinbe  q,  welches  in  ben  ©tiefei  ber  gig.  8 
eingefebvaubt  wirb,  rr  ftnbS3ra^en  ober£eben,  weiche 
ben  Äefiel  in  ber  SSWauer  tragen,  s  ba£  2tu$guß* 
robr,  an  welchem  ein  mefffngener  #abn  t  jum  2luf* 
unb  3umacben  angebracht  ijl. 

2)ie  3arge  be£  Äeffelö  bb  ijl  etwaS  enger  al§ 
ber  55ecfel.  2)iefe  wirb  mit  naß  gemalten  SBaum* 
wollen?  ober  geinwanbjlretfen  umlegt,  fo  baß  ber 
2><fel,  wenn  bie  SaxQt  in  ben  9?anb  be3  ÄefjelS  ge* 
brüeft  wirb,  genau  fcbließt,  bamit  feine  Kampfe  an 
ber  ©eite  entweichen  fonnen. 

Sn  einem  folgen  Äeffel  fonnen  25  bis  30  ©tücfe 
ßalicoeS  ober  100  $)fb.  ©am  auf  einmal  ber  S3ele- 
bungS;  ober  ©d)6nung?operation  unterworfen  werben. 

£>ie  S3orjüge  biefcS  Apparates  befielen: 

1)  in  ber  Äugelform  be§  ÄeffeK,  gig.  8, 

2)  in  bem  2)e<fel,  gig.  9,  ber  innen  fo  mit  eu 
nem  fupfernen  ©itter  oerfeben  ijl.  baß,  wenn  er  auf 
bem  Steffel  befejligt  ijl,  baS  ©anje  eine  Äugel  bilbet, 
worin  ftcb  ©ewebe  unb  ©efpinnfle  beim  Anfang  beS 
ÄochenS  ober  bei  Iangfamem  £o<#en  wenben  fonnen; 
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8)  in  einem  ©i$erbeit§t>enttl  Srig.  11  unb 

4)  in  einem  mit  einem  $abn  üerfebenen  mefffm 
tarnen  ©tiefei,  auf  ben  ber  Satter,  gig.  12,  qxiqu 
fc^raubt  wirb. 

Sn  biefem  Äeffel  fott  bie  glüfjtgfeit  nic&t  mit 
focf)en,  fonbern  muß  einen  nod)  Ijöbern  £i6egrab  er* 
langen,  wenn  anberS  bie  gabrifate  ein  fo  t)oM  Sfeitcq 
ba3  jte  burc!)  bie  33el)anblung  in  einem  jwecfmäjjU 
gen  Apparat  erlangen  fonnen,  wirflid)  erhalten  follen. 
2)ie  ert)6f)te  Temperatur  wirb  baburd)  beroorgebradjt, 
ba£  ben  Söafferbdmpfen  ba§  2(u§jlr6men  etwas  er; 
fcfcwert  wirb,  woburefy  fte  ftd}  in  bem  Äefiel  Raufen 
unb  fpannen  unb  burd)  baS  umgebenbe  §euer  in 
bem  leeren  9?aum  be$  ÄeffelS  nod)  mc&t  erbißt  wer« 
ben.  £)urd)  biefe  Spannung  ber  25dmpfe  ftnbet  ein 
bebeutenber  25rucf  fiatt,  woburd)  bie  jum  2toioiren 
angewenbete  Seife  unb  ba3  Äali  auf  ben  falben 
Stoff,  weldjer  fid>  mit  bem  Pigment  be3  ÄrappeS 
eingefdrbt  ffit,  mef)r  einwirfen  fonnen ,  unb  benfelben 
gleic^fam  auSpreffen  unb  auflöfen,  wdl;renb  ba$ 
reine  rotbe  Pigment  auf  ber  Safer  fefl  jurürfbleibt. 
SBenn  ber  Äeffel  nid)t  gehörig  gefperrt  ij},  unb  fein 
tjerbdltnipmd^iger  £)rucf  ber  Kampfe  jiattftnbet ,  fo 
wirb  bie  SBaare  nie  ein  ^e§  geuer  erhalten,  felbjl 
aud)  bann  nid)t,  wenn  bie  Operation  bret  unb  Met 
9M  wieberfjolt  würbe. 

SDamit  nun  ntefet  fo  t>tele  35dmpfe  entweihen 
unb  bie  nötige  Spannung  berfelben  f)erbeigefubrt 
werbe,  barf  bie  SDeffnung  ber  f leinen  ©ampfiobre 
e  auf  bie  angegebene  ©rope  be§  ÄeffelS  nur  }  3oH 
weit  fepn,  welches  l;inldngltd)  tfi,  um  fo  mel  2>dm* 
pfen  ben  Ausgang  ju  gewahren,  baß  bie  Arbeit 
ofyne  ©efabr  fortgeben  fann. 

Um  inbeffen  bie  Kampfe  of;ne  ©efaljr  für  ba§ 
äerfpringen  be3  Äeffetö  fo  triel  a»  möglich  gefperrt 
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ju  Ratten  /   ift  ber  Setfei  nod)  mit  einem  ©i$er* 

fteitöoentil  üerfeljen,  welches  burd)  bie  ©tellung  be6 
©ewic&teS  proportional  befcfywert  werben  fann. 

25ie  anbere  Verbcffcrung  burd)  ben  ©tiefei  mit 
bem  ^aJ>n,  gtg.  8,  unb  bem  SEric&ter,  gig.  12,  tjl 
eben  fo  jweef  mäßig  al8  notfyig,  ba  fite  bem  gdrbet 
ein  fe()r  wefentlidjeS  #ilf§mittet  barbieten,  um  ju 
jeber  3eit  nad)  ber  SSSaare  im  Äeffel  ju  fetjen  unb 
beurtl)ei(en  ju  f innen,  ob  ba3  &o#en  nod)  fortge* 
fefet  werben  füll ,  wa6  bei  folgen  gabrifaten  oft 
notbig  ift,  beren  Vorarbeiten  nidjt  ganj  in  Orbs 
nung  ftnb. 

Um  biefeS  ju  üolljteljcn,  bref)t  manwdf;renb  ber 
Ärbett  ben  gefdjloffenen  #a&n  a  auf,  woburd)  ben 
aefperrten  dampfen  ein  unbefcfcrdnfter  2(u3gang  ge; 
öffnet  wirb;  aud)  fann  man  nod)  ein  $aar  Äübel 
SSSaffer  burd)  ben  £rid)ter  in  ben  Äejjel  gießen.  3n 
bem  2fugenblitf,  wo  bie  kämpfe  genugfamen  2fu3* 
gang  baben,  fann  man  ben  3>cfel  mit  aller  ©id)er* 
tyeit  offnen,  bie  SBaare  beurteilen,  nötigenfalls 
me^r  gluffigfeit  l;ineingeben,  ben  2)erfel  wieber  auf* 
fefeen,  unb  ba3  Äodjen  fortfefcen  ober  bie  £)pera* 
tion  beenbigen. 

£)f)ne  biefe  Vorrichtung  i(l  man  fd)led)terbing3 
nid)t  im  ©tanbe,  nad)  ber  SBaare  51t  fefyen,  benn 
wenn  man  ben  iSetfel,  wenn  bie  glüfftgfeit  aueö 
nur  noch  am  ©übe  ift,  öffnet,  fo  fdjtdgt  ber 
SDrucf  ber  gepreßten  Kampfe  benfelben  in  bie  $bf)t, 
woburdf)  t>iel  ©d)aben  unb  Unglücf  entheben  fann. 
9lod)  ein  wefentlic^er  Vorteil  biefer  Vorrichtung  ift, 
baß  man  nad)  gefd)ef)enem  Äodjen,  burd)  ben  Srid)- 
ter,  obne  t»or^er  ben  Äeffel  offnen  ju  muffen,  frf>ncü 
mit  SBaffer  anfüllen  fann,  woburd)  manche  glecfc 
üermieben  werben,  bie  entfielen,  wenn  bie  3eugc 
f($  an  ben  uon  glüfftgfeit  leeren  ©eiten  be§  ÄefjelS 
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anlegen,  unb  ber  abgefoc^tc  ©$mu(}  borauj 
trotfnet« 

9leinigungSmafcf)tne. 

©iefe  2£rt  Don  JReinigung^apparat  bejeicbnel 
man  mit  bem  tarnen  33at  terien,  weil  folcf)e  jW 
bind)  bie  ^Bereinigung  »on  uerfcbiebenen  Sßaljen,  bif 
einen  ben  anbern  folgenb,  jufammengejMt  ftnb.  ©ie! 
2tnficf)t  ber  ^tgur  13  wirb  eine  genügente  Sbee  üon  j 
bem  ©anjen  geben. 

SebeS  ©pfiem  ifl  au§  2  SBaljen  ab  Don  1 
©urcbmefier,  2  gug  Sange  jufammengeflellt.  £)it 
untere,  a,  ifl  auf  Ü)vem  S)ur^meffer  fannelirti 
unb  ruf)t  auf  einem  in  ben  ©eitenrcdnben  angei 
brachen  2ager.  2Me  SGBalje  b  ijl  einfach  unb  fann 
fid)  in  ben  Sugen  ber  ©eitenrodnbe^  c  beben  unb 
nieberlaffen.  2)a3  ©anje  fiebt  auf  einem  boljernen 
©ejlelle  de.  £>te  unterfie  SBalje  wirb  entiveber 
burcf)  ein  (Betriebe  ober  mit  ber  Jpanbfyabe  f  burcft 
einen  9Äenfcf)en  in  ^Bewegung  gefegt 

Um  ju  üermeiben,  baß  t>ie©tücfe  an  ben  3apfen  bet 
SSBalje  bangen  bleiben,  bringt  man  barunter  jwei  parallele 
Seijlen  abcd  an,  roeldje  in  ef  au§  einanber  laufen, 
bei  bem  (gingang  ber  ©tücfe,  um  ba§  Eingeben  ^xvu 
fd)en  bie  SBaljen  ju  erleichtern.  33et  ber  2Cnfid^t  bet 
gigur  13  bemerft  man,  baß  bie  ©tücfe  breimal 
buvcb  bte  SBaljert  pafftren.  SMefer  Apparat  bient 
ba$u,  um  SSKouffelin  unb  33attijt  ju  reinigen,  (Ma- 
nuel du  Fabr.  d'Ind.  p.  Thillaye.  p*  126.) 


tafel  III. 

©autott  (9?einigung§maf$tne)  gig.  1 
Unb  2.  ©ä§  ©autotr  iji  nad)  ben  Söafdbrdbem 
ber  nägli$jie  Apparat,   um  bie  ©toffe  ju  reinigen. 


783 


g§  befielt  au§  jwei  oplinbriföen  SBatjen.   £>ie  nw 
terfte  SBalje  A  ijl  fannelirt,  wie  biegigur  jeigtj'unö 
iDtrb  bureft  einen  2)rcfcltng  in  ^Bewegung  gefegt, 
»Die  oberjle  2Balje  B  ergebt  unb  emtebrtgt  fid),  je 
nad)bem  fold)eS  bie  SBalje  A  notbwenbig  mad)t. 
Burd)  ben  ©<#ltfe  ab,  welcher  in  bem  ©eitengefiell 
CD  beS  Apparates  angebracht  ift,  werben  bie  SBSak 
jen  gehalten.   Unter  ber  SBalje  A  befinben  ftd&  bofc 
jerne  ÜJMgel  E,  gig.  2,  mit  mebrerem  ober  wenige* 
rem  3wifd)enraum ,   ber  £)imenjton  be3  Apparates 
ängemefjett;   folcfye  finb  benimmt,  bie  ©tücfe  in  ei- 
ner ongemeffenert  Wonberung  ju  erhalten.  2)et 
Apparat  muß  über  einem  flielenben  Sßaffer  ange* 
bracht  werben.   Sie  ©tücfe  pafjtren  Dort  d  ßber  bic 
fannelirte  Sßalje  A,  fallen  in  e  jurfief  unb  jieben 
fid)  wieber  auf,   inbem  fte  auf  biefe  SBeife  eine 
©d)ne<fenlmie  formiven    Um  fte  ju  fammeln,  jiebt 
man  fte  auf  ber  entgegengefefcten  (Seite  aus  bem 
SBaffer.     SKan  wenbet  biefen  Apparat  bei  folgen 
©eweben  an,  bie  einen  gewiffen  ©rab  üon  Äraft  t>er* 
langen.   SDJouffeltne  unb  33attijle  bürfen  mit  biefer 
5D?afdhine  nid)t  gereinigt  werben.    (Manuel  du  Fabr* 
d'Ind.  p.  Thillaye.  p.  125.) 

2tppretUrmafdE)tne  für  baumwollen* 
©  e  w  e  be. 

gig.  S— 9.  £)iefe  2fppreturmafd)tne  unterfcf)ei; 
bet  fid)  fron  ber  gewöhnlichen  baburd),  baß  bie  ba; 
mit  appretirten  3euge  feinen  ©lanj  erhalten,  fon* 
bem  matt  bleiben,  weld)e§  für  üiele  gebrückte  3euge 
»erlangt  wirb. 

A  ber  ©runbriß.  Sie  punftirten  ßinien  jeigen 
bie  ©runblage  ber  '^reßfyebel  ätt* 

B  ber  ©urc&fänitt. 
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C  bie  perfpectiüifrfje  2Cnftc&t. 
D  bie  Söorrtc^tung  5U  bem  ?(6jMlm  bet  9fta*  ; 
fd)tne. 

S3et  ber  (£rf(drung  ber  3eidjnung  fmb  im  ©runb*  i 
riß,  wie  im  Surd&fönitte,  bie  äßuc^fiaben  unb  Siffem 
gleid)lautenb. 

Sie  ©inricbtung  ber  9ftafdE)ine  mit  golgenbem: 
3it>tfd^en  ben  t>ier  ©dulen  a,  üon  welchem  jwei  nabe 
an  einanber  fteben,  liegen  bie  jwei  ^reßwaljen  b  unb 
unb  c  fjodjontal  über  einanber.  ^  Sie  untere  SBalje 
c  iji  mit  einem  wollenen  Sud)  überjogem  Sie  un; 
tere  SBalje  liegt  auf  einer  fefien  2(nweUe,  bie  obere 
aber  liegt  auf  btefer  frei ,  fo  baß  fte  ber  ft$  aufwhu 
benben  SBaave  nachgeben  Fann.  ©ie  wirb  blo§  burcö 
ben  eifernen  ©tab  d,  welker  mit  feiner  am  untern 
(Snbe  beftnblicben  balbrunben  Vertiefung  bie  obere  2tns 
welle  btlbet,  niebergebvücft.  Siefer  eiferne  ©tab  iji 
mit  einem  jlarfen  9^agel  in  ben  $ref3()ebeln  e  befe* 
jiigt,  welche  wieber  mit  einem  eifernen  9tagel  in  ben 
aufred&tjtebenben  ©dulen  f  befejligt  fmb, 

g  ifi  ein  Äajlen,  welker  nad)  (Srforbernig  mit 
©ewi$t  belegt  wirb;  er  ifi  burd)  bie  SBinbe  h  mit 
ben  $re$)ebeln  e  in  SSerbinbung  gefegt  SBdbrenb 
ber  Arbeit  wirb  ber  ©ewicfytfajien  burd)  bie  SBinbe  1 
in  bie  $6be  gejogen  unb  bangt  t>on  ben  ^Prefftebeln 
frei,   woburefy  bie  9)reß£raft  bejwecft  wirb.  Samit 
ftd)  ber  ©ewic&tfajien  wdbrenb  ber  Arbeit,  fo  wie  1 
beim  2(ufwinben  unb  $erablaffen  nid)t  breben  fann,  1 
fmb  an  ben  ©eiten  fceffelben  jwet  eiferne  ©d&ienen  , 
i  befejligt,   weld)c  btird)  bie  in  bem  auf  ben  ^Prefjs  , 
bebeln  liegenben  £luer&olje  beftnblid^en  ßodjer  k  ge*  | 
ben  unb  fo  ba§  Sieben  üerbinberm     S3eim  ©tili* 
fianb  ber  SRaf^ine  wirb  ber  ©ewidbtfajlen  fcerab*  , 
gelaufen,   wo  er  auf  ben  unten  beftnblid)en  Säger*  i 
böljem  1  fufft.    Sie  Tlxt,  wie  bie  SBinbe  mit  bem 


1 


785 


©ewißtfajfen  berbunben  ijl,  wirb  bie  3ei$nung  t>er.- 
beutlißen. 

SJor  ben  jwei  tyxeföebtln  b  unb  c  ijl  ein 
Sfabmen  angebraßt,  weißer  au§  brei  bünnen  2Baljen 
in,  u,  o  beflebt.  £>ie  Sßalje  ra  wirb  ^erau^genom» 
men,  ba3  3eug  auf  biefelbe  gerotcfelt,  unb  bann  wie* 
ber  hineingelegt ;  e§  wirb  fobann  um  bie  SBaljen 
n  unb  o  tjerum  unb  ftwifßen  bie  ^Preßwa^en  b,  c 
burßgeftßrt,  wo  e$  ftß  bann  auf  ber  oberen  SBalje 
aufwinbet,  wie  bie  im  ©urßfßnitte  B  bemerkte  £u 
nie  anjeigt.  25urß  biefe  23orrißtung  lauft  bic 
SBaare  jiemliß  fejl  gefpannt  unb  wirb  nißt  fo  leißt 
galten  geben.  3u  mehrerer  ©eutlißfeit  würbe  biefe 
SBorrißtung  noß  in  ber  ^erfpectwe  C  angejeigt. 

Um  bie  9Kafßine  augenblicfliß  ju  (leiten,  ijl  fte 
mit  folgenber  SBorrißtung  D  üerfeben.  Tin  bem  um* 
ben  SBaljenjlab  1  ijl  ein  Guerflücf  2  befejligt.  25er 
merecfige  ©tab  3,  an  weißem  ftß  bie  bewegenbe 
Äraft  beftnbet,  ifl  mit  bem  erwdbnten  runben  außer 
JBerbinbung,  nur  bie  ©pi£e  beffelben  iji  in  ba$  £luer* 
jlücf  eingefenft.  2£uf  bem  Dierecfigen  ©tab  beftnbet 
fiß  eine  bewegliche  ©treibe  4,  weiße  mit  feitwdrtö 
jlebenben  £afen  5  üerfetjen  ijl.  £Mefe  ©ßeibe  wirb 
burß  ben  ©cblüjjel  6,  weißer  born  eine  ©abel  bilbet, 
wie  bei  7  erfißtliß  ijl,  birigirt. 

SBirb  nun  ber  merecfige  ©tab  3  burß  bie  be* 
wegenbe  Äraft  umgebrebt,  fo  wirb  ftß  auß  bie 
©ßeibe  4  mit  umbreben  unb  bermitteljl  ber  £>afen 
6  baö  £luerjlütf  2  fammt  ben  SBaljen  in  £3ewe* 
gung  fefcen-  35er  ©ßlüffel  6  jum  ©irigiren  ber 
©ßeibe  i|l  in  ber  SÄitte  abgegliebert  unb  burß  jwei 
6t)arniere  8  unb  9  befefligt.  ©oU  nun  bie  Sttafßine 
gejleüt  werben,  fo  barf  man  nur  ba$  (Snbe  be§ 
©ßluffelS  6  bon  10  naß  11  rütfen,  bie  ©ßeibe 
wirb  baburß  bon  12  naß  13  gebrücft  unb  ijl  ge* 
notbigt,  ba§  Guerjlücf  2  auSjulafjen,  woburß  bie 
©djauplafc  6,  S3b.  4.  Kup.  60 
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SEatjen  jlitt  flehen.  35er  ©runb,  warum  bet  Schlüffel 
in  bcrSRitte  abgegltebert  tfi,  liegt  barin,  bap ,  wenn 
berfelbe  bloS  einfad)  wäre,  bie  Scheibe  fid)  leicht 
wa&renb  ber  Arbeit  üon  bem  SluerjHtc?  wegruefen 
fonnte,  weites  fyieiburd)  aber  üermieben  wirb,  inbem 
bie  Scheibe  nur  burch  einen  Stoß  au6  ihrer  Sage 
gebracht  werben  farnt,  wie  ficfe  burd)  praftifd)e  @r* 
fahrung  erwiefen  &at. 

©lättmafchtne,  ©lanj;ßt)linbermafchinc. 

(gig.  10—12.)  Um  ber  fertigen  baumwollenen 
SBaare  eine  fcalbe  ober  ganje  ©lanjappretur  ju  ge* 
ben,  muß  man  bie  nachbefchriebene  6i)linbermafd)ine 
in  Tlnwenbung  bringen. 

gig.  11  pellt  ben  £urd)fcf)nitt  ber  S)?afchtne  bar. 

gig.  10  imb  12  gewahren  bie  abgebrochene 
33orberanftd)t. 

■  2Cuf  bie  fyöljewe  SBalje  a  wirb  bie  SBaare  auf* 
gerollt;  burch  bie  Spannrolle  b,  an  berfelben  SBaljv 
wirb  ber  SBaare  burch  ein  paffenbeS  ©ewidjt  bie  n6* 
tfytge  Spannung  beim  2lbwidetn  gegeben.   83on  bier 
auS  gebt  biefelbe  über  bie  SBreitbalter  cec,  burd) 
xoüfyt  fte  noc^  gtoßere  Spannung  erl)ält,  alsbann 
über  bie  ()ob!e  eiferne  Sßafje  d,  t>on  16  3off  ©urd)* 
meffer,  unb  eine  papierne  SBalje  e  Don  bemfelbett, 
£)urchmeffer,  fobann  unter  ber  jweiten  eifernen  maf* 
ftoen  SSalje  f  Don  8  Soll  ©urdjmeffev  auf  bie  l)bU 
jerne  g,  wo  fte  als  fertig  aufgerollt  wirb;  biefe  legte i 
Sßatje  wirb  buvch  bie  Köllen  h  unb  i  in  ^Bewegung 
gefegt  unb  erhalt  bie  nötige  Spannung  burd)  bie1 
Spannrolle  k.   1  ijl  eine  Srucfwalje  t>on  14  Soll 
£>urchmef[er,  auS  2tljornbol$.    £>urd)  fold)e  SBaljen  1 
tji  e3  möglich ;  einen  in  allen  fünften  gleichmäßigen  i 
©rticf  ju  erhalten,  welches  faum  ausführbar,  wenn 
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5te  .ßebel  nur  an  jwct  fünften  unmittelbar  auf  bie 
Splinberwaljen  ein  wirf  en.  £>er  SDrucF,  ben  bte  SBaU 
\m  unter  ftd)  ausüben,  tmrb  na<#  (Srforberniß  t>er* 
nef)rt  burd)  bie  2Bin?elf;ebel  tnbem  man 

gewichte  bei  n  auflegt.  ©a§  obere  $ebelf!ücf  o  tji 
>urd)  ©cbrauben  unb  Soljen  bei  p  mit  ber  25ru<f* 
Balje  befejligt.  £>a3  58erbinbung3flucf  q  iji  in  ba§ 
Stücf  r  oben  unb  unten  mit  entgegengefegten  ©e* 
trinben  etngefeftraubt.  Se  nad&bem  nun  ba3  ©tücf 
•  red)t6  ober  linfS  umgebrel)t  wirb,  wirb  ftd)  ber 
Dnuf  ebenfalls  entweber  oermefjren  ober  üerminbern 
uib  bei  fortgefegtem  ©refyen  ber  ©ruefwalje  oollig 
jeboben  werben.  3u  leßterem  3n>etf  ijf  btefe  33or* 
:id)tung  bejlimmt. 

£>ie  ungleichmäßige  ^Bewegung  ber  SBatjen, 
t>eldE)e  hierbei  erforberltd)  ift,  wirb  burd)  bie  3?dber 
|  t  unb  u  l;eroorgebradE)t,  t>on  benen  baä  untere 
39,  baS  obere  20  unb  ba§  ©Idttrab  t  entweber  83, 
12,  ober  20  3dl)ne  \)at,  je  nacfybem  ba£  eine  ober 
mbere  als  nött)tg  aufgefteeft  werben  muß.  2)ie 
Sldttrdber  werben  bei  v  angefcf)raubt  unb  burd)  ben 
)ort  beft'nblidjen  ©d)life  gejieüt.  £)er  untern  eifere 
rten  2Balje  wirb  bie  ^Bewegung  burd)  irgenb  eine 
Kraft  mitgeteilt,  ju  welchem  3wecf  man  entweber  eis 
len  Srteb  auf  berfelben  bei  w,  ober  eine  @in=  unb 
ÄuSrfttfung  eben  bafelbjl  anbringt. 

Sfi  e3  notl)ig,  mit  einem  erwärmten  Splinber  ju 
arbeiten,  fo  wirb  bur<ä)  eine  paffenbe  S3orridE)tung 
Die  untere  l)ol)le  SBalje  mit  Reißen  dampfen,  wcld)e 
man  burd)  Siobren  eins  unb  auöjirfimen  laßt,  ober 
Durd)  eingelegte  glül)enbe  S5oIjen  erwärmt.  2Birb 
t)eißer  SBafferbampf  in  2lnn>enbung  gebraut,  fo  müf* 
fen  bie  ben  ©ampf  jtu  unb  ableitenden  9fof)ren  mit 
©d)iebüörrid)tung  oerfeben  fet>n ,  bamit,  wenn  ftd) 
bie  beiß  werbenben  8iol;ven  ftreefen,  fte  in  einanber 

50* 
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ftd)  luftbid&t  fd^teben  unb  beim  (Srfalten  auS  einan* 
ber  begeben. 

Ä  a  I  o  n  b  e  r. 

©erfelbe  ijt  in  gig.  13  in  ber  SScrberanff^t 
unb  in  gtQ.  14  im  fenfred&ten  £>uvd)fcf)mtt  abgebil* 
bet.  dB  i(i  angenommen,  bap  bie  Sftafcfyine  burd) 
bie  JKiemfcbiebe  a  in  Bewegung  gefegt  wirb,  auf 
beren  SBeüe  ba§  ©etriebe  b  fißt;  ber  eine  3<tyfen 
ber  SBelle  rubt  in  einem  an  ben  ©fanbern  be3  Äa* 
lanberS  angefd)raubten  ^fannenlager,  ber  anbere  wirb 
Don  bem  eifernen  Srdger  c  untevfiüfct.  2)aS  ©e^ 
triebe  b  fiebt  mit  bem  Sfab  d  in  eingriff,  weldjeä 
am  einen  @nbe  ber  bobten  gugeifernen  SBalje  e  am 
ftty,  bie  auf  einer  ^apierwal^e  f  aufliegt ;  eine  jwette 
*Papierwalje  g  liegt  über  ber  eifernen  SBalje;  beibe 
Papierwaren  werben  Don  Iefetever  Dermoge  ber  9iei* 
bung  in  ^Bewegung  gefegt.  2)ie  untere  S)apierwalje 
liegt  in  fejten  Zapfenlagern  in  ben  2tuefd)nitten  ber 
eifernen  ©tdnber  h,  wogegen  ftcf)  bie  eiferne  SBalje 
mit  ibren  3apfen  bloS  in  ben  ©cbli^en  ber  ©tdnber 
bewegt;  bie  obere  93apierwal$e  liegt  in  eigenen  3a* 
pfenlagern,  welche  burcb  bie  £ebel  >i  k  unb  baS 
©ewidjt  1  niebergebvücft  werben.  Süuvd)  bie  £luer* 
Derbinbungen  m  beiber  ©tdnber  geben  fenfrecbte 
Schrauben  mitteljt  berer  ba§  3apfenlager  ber  obern 
9)apierwalje  burd)  einen  33ügel  o  geboben  werben 
Fann;  ein  dbnlicber  p  umgibt  bie  3apfen  ber  obem 
SBal^e  unb  bie  ber  eifernen  unb  bient  baju,  festere 
glet($ jeitig  mit  beben  $u  formen ;  e§  ijf  aber  bie  ©in* 
ric&tung  getroffen,  bag  man  bie  obere  SBfofje  juerj?, 
obne  bie  eiferne,  in  bie  £6be  b^ben  fann,  fcbraubt 
man  aber  langer  mit  ben  Schrauben  u ,  fo  f)ebt  fid) 
audb  bie  eiferne  2Balje.  q  ijl  ein  Sampfrobr ,  welc&eS 
ftebcnb  beißen  ©ampf  ju  ber  eifernen  2Balje  leitet; 
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r  ©cfcieberiferen ,  bte  baju  bienen,  wenn  bie  eiferne 
SBaje  gehoben  ober  ntebergelaffen  wirb,  eine  33er* 
Idngerung  ober  33erfurjung  ber  £)ampfrofere  luftbicf)t 
ju  gejlatten;  s  2(bleitung§robr  für  ben  2>ampf 
au6  ber  eifernen  SBalje ;  t  ©icf)erfeeit3t)enti(.  u  ijt 
eine  SBafje,  auf  welker  bie  ju  falanbrirenbe  Söaare 
aufgebäumt  tjl;  fie  rufet  in  jroei  ©eitenarmen; 
v  ber  ©tdnber;  w,w  jroei  fealbrunbe,  an  ben  run* 
ben  glasen  geferbte  ©tangen,  roelcfee  in  ben  Sacfen 
x  befejligt  ftnb ;  fie  bienen,  bie  üon  ber  SBafje 
u  ftd>  abroidfelnbe  SBaare  ausbreiten  unb  ju  fpan* 
nen;  y  ein  SJorlegebret,  über  welches  bie  Söaare  ben 
JBaljen  vorgelegt  wirb;  z  eine  jroette  SBatje,  auf 
rcelcfee  bie  SBaare  ficf)  roieber  aufbäumt;  fie  rufet  auf 
Den  Srdgern,  bie  an  ba$  ©e|M  be6  ÄalanberS  an« 
)efd)raubt  finb. 

9)?an  legt  aber  aud)  jrcccfmdßig  ben  gugeifernen 
jofelen  ßplinber  ju  oberjf ,  barunter  bie  ^Papierroaljr, 
>ann  eine  große  mafftoe  eiferne  SBa^e,  bie  baju  bient, 
)ie  entflefeenben  Äusbiegungen  ber  9)apienx>alje  burd) 
teten  tfnbrutf  ausgleichen. 


SE  a  f  e  I  IV. 

Älofc*  ober  Smprdgntrmafdjine. 

W\t  biefer  ^Benennung  bejeic&net  man  folcfce 
Dtafcfetnen,  roeld)e  befiimmt  finb,  bie  3euge  ju  mor« 
►andren  k.  ©effelle  ABCD  (£af.  IV.  |tg.  1)  t>on 
polj-  ober  $ußeifen,  M  ©eitenrodnbe,  um  bie  3apfen 
ib  t>on  ben  Gplinbern  EF  aufjunefemen.  25er  ßi)* 
inber  F  bewirft  ben  2)rucf  auf  ben  ßplinber  E 
>urd)  ben  $ebel  def.  ©er  ©tü£pun?t  ifl  in  d ,  er 
ibt  feinen  ©rucf  in  f  auf  ba3  auf  bem  3apfen  b  am 
lebracftte  2agcr  au§,  unb  an  bem  dußerflen  6nbe  f  bringe 
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man  ba§  ©ewicf)t g  an,  um  biefen 35ruc?  ju  befh'mmen.  * 1 

Siolle,  auf  welcher  t>te  ©tücfe  für  ba3  Smprdgniren  «uf  I 
gerollt  finb,  unb  um  einen  angemeffenen  3ug  ju  t>er  i 
dnlaffen,  ift  an  ber  2£ye  t>on  tiefer  SKolle  eine  ©d)eib 
n  befejligt,  auf  weiterem  leberner  Sitemen  mit  einen 
©eu)id)te  o  pafftrt.  2)er  garbefajlen  G  ijl  unte 
ben  ßplinbern  placirt  unb  ruljt  auf  einem  befestigtet 
S3ret  L;  2  ßoll  üon  bem  33oben  be3  garbefajiero 
beftnbet  fid)  eine  fupferne  Siolle  c,  unter  reeller  bi 
©tücfe  weggeben,  wie  bie  Pfeile  bejeic&nen;  üor  ben 
(Eintritte  in  ben  garbefajien  laufen  folc&e  über  bi 
Sfolle  m,  beim  2lu6tritt  auS  bem  garbefafien  firei 
d)en  fte  über  einen  2(bfd)nitt  ber  au§gefdjroeiftet 
©cfynecfe  I,  unb  alebann  geben  fte  jwtfcben  bie  bei 
ben  ßpltnber,  welche  Dorl;er  5  bis  6  Wlal  mit  Äat 
tun  umroicfelt  rcorben  fmb;  bie  ©tütfe  laufen  nut 
an  bem  obevn  ßpltnber,  oon  roelc&em  fte  ungefdl) 
ben  britten  Sl)eil  bebeefen,  bin,  unb  rollen  ftd)  als 
bann  auf  bie  S?olIe  H  auf,  t>on  trelc^et  ber  3apfer 
auf  ber  beweglichen  (Stellage  hk  befeftigt  ijl.  31 
Stellage  wirb  burd)  einen  ©tift  in  ber  guge  t>or 
bem  SSiertcISjtrCel  i  gehalten: 

Sßenn  man  bie  ©tücfe  mit  SBetfee  impvdgmret 
Xoxtt,  muß  man  folc&e  jweimal  burd)  ba3  Sab  pafft 
ren  laffen.  3u  biefem  S5e|ufe  placirt  man  ba§  erfl» 
SRal  ba£  ©ewiebt  g  an  f,  unb  jmn  jweiten  SWal« 
bringt  man  eS  an  ba3  dupevfle  @nbe  üon  f. 

SMefe  SRafcbtne  erhält  ibre  ^Bewegung  entwebei 
burd)  ein  Sriebwer?  be3  (StabliffementS  ober  ttermit 
tclft  einer  Äurbel.  Sn  bem  leßtern  Salle  foü  mar 
c§  burefy  ein  ©etriebe  üolljiebcn  laffen,  unb  welches 
SBittel  man  aud)  ju  beren  ^Betreibung  in  2lnweiv 
bung  bringt,  fo  muß  baffelbe  jlet§  mit  bem  imterfien 
(iplinber  uevbunben  fei;n„  3Me  SMe  h  bewegt  ft'4 
burd)  ba$  Seiben,  welches  u;r  burd)  ben  obern  6y« 
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,  linber,  auf  weitem  jte  xvfyt,  mitgeteilt  wirb.  (Thfl- 
I  laye,  S.  141.) 

IHot  flue,  2rocFenanflalt. 
A,  gig.  2,  ber  get;ei£te  Staunt,   burd)  teffen 
SJtftte  fiel)  ber  #etfcfanal  ß  jietjt,  ber  in  einem  @djorn; 
jlein  auömunbet;  ber  ijpeifcfanal  tfl  gemauert  unb 
1  oben  mit  gußeifernen  platten  belegt,  welche  in  gleis 

d)er  (Sbene  mit  bem  gußboben  liegen.    B,  ber 
i  nal,  ijl  10  3oll  tief  unb  20  —  24  3oll  breit,  unb 
ber  gebeizte  Sfaiim  &at  eine  SSrette  i>on  8  —  9  guß, 
fo  baß  ju  beiben  Seiten  beß  3eugeS  nod)  ein  fdjma* 
ler  Staum  juni  ©eben  bleibt.    C  ifi  ein  Öfen,  bef? 
fen  SBolbung  ebenfalls  auiS  ©ußeifen  befielt,  unb 
welcher  oon  außen  gebeizt  wirb,  wo  aueb  ber  3ug 
jtt  bem  SDeffnen  ober  ä5erfrf)ließen  be§  ©<#lrberö  D 
angebracht  ifh    E  ber  2auf  be$  3?uge$ ,  ioH$e5  bei 
bem  2fu§tritt  au$  bem  gebeizten  JRaum  bei  i  trotfeu 
fetjn  muß.    f  finb  fupferne  Sellen,  bie  in  etfernen 
©fangen  laufen,    welche  an  bem  gußbobeu  unb  an 
ber  2B6lbung  befejiigt  finb  unb  ben  Qtu%  leiten, 
g  glügel  Don  Sifenblecb,  welche  biefelbe  Sange  mit 
bie  Mollen  l;aben  unb  burd)  ein  ©etriebe  mit  bei 
Älofemafcfctne  in  SSerbinbung  jM;en,  unb  mit  bnfefc 
ben,  aber  mit  oermel;rter  ©efcbwinbtgfeit,  umgebrel>£ 
werben,  wobureb  ein  fovtwäbrenber  Sttftwecbfel  ent; 
fiefyt,  ber  burd)  in  ben  genjlern  angebrachte  ßuftl6; 
Ö)er  begünjligt  unb  Oermebrt  wirb,   h  bejeid&net  :bie 
Äloßs  ober  3mprdgntrmafd)me,  au§  welcher  bie3eu,q: 
in  bie  Srocfnenanjtalt  eingeben,  unb  i  ben  3ug  mii 
$wet  Sfollen,  woburd)  ber  ©ang  ber  3<?uge  in  be 
Srocfnenanjlalt  oeranlaßt  wirb,  unb  mittelft  bejfea 
biefclben  aus  fold)er  im  troefenen  3ujfanbe  I;evau§ge- 
bracht  werben. 
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£>ie  Temperatur,  welc&e  man  bem  Kaum  gibt, 
t>aritrt  ftu>ifd)en  70  —  80°,  in  mannen  Saiten  tvenu 
ger;  bei  fold^er  SBärme  iji  ein  Sauf  t>on  2  big  3  SDJu 
nuten  ju  bem  Äbtrocfnen  binretc&enb. 

JR outet te,  2ftafd)tne  jum  #ellinbtgof Upen* 
blaufärben. 

gig.  3  ab  cd  (Saf.  IV.)  fcat  9  guß  Sange, 
k\  guß  33reite  unb  8  gu§  Stefe.  £>ie  ÜRafd&tnc 
Ytnrb  in  bie  ba$u  bejtimmte  Äüpe  eingeladen  unb 
fann  mitteljf  einer  SSBinbe  berauSgejogen  werben. 
2)ie  ©tutfe  pafftren  nad&  unb  na<$  über  bie  innern 
unb  äußern  Stollen;  bei  E  ftnb  jwet  ÄbjugSrolIen, 
jwifcben  welken  bie  ©tücfe  pafftren;  fte  fommen 
alSbann  in  bie  Äüpe  FGIH,  welche  ein  f<$roe* 
felfaureS  S3ab  oDer  ßt)lorfalfbab  enthalt,  unb 
laufen  burd)  biefelbe,  inbem  fte  über  bie  unten 
angebrachte  JRolle  1  paffiren.  S3eim  herausgeben 
laufen  fte  burd)  bie  ^bjugöroaljen  K  unb  fallen 
alSbann  in  ba£  2Baj]ei\  3Der  Üftüance  ter  blauen 
garbe  angemeffen,  bie  man  bqrjletlen  will,  lagt  man 
bie  ©tü<fe  mehrere  ober  wenigere  SJiale  burd)  baS 
Äüpenliquibum  pafftren,  unb  um  bie  Operation  ni$t 
aufjubalten,  foeftet  man  fte  jufammen. 

2>ie  Äüpen,  beren  man  ftd&  ju  biefem  Jßebufe 
bebient,  muffen  *>on  ber  namlic&en  gorm  unb  foU 
cbergejialt  bargejfellt  worben  fepn,  bamit  man  bie  9Ka* 
fcfyine  bequem  bineinbringen ,  aufhellen  unb  bamit 
opertren  rann, 

£>ie  2(uSringemafc§ine  (gtg.  4) 

befiebt  aug  jwei  über  einanber  gelagerten  SBaljen  au3 
2fboni&olj,  t>on  benen  bie  untere  burcb  elementar« 
traft  bewegt,  bie  obere  bur$  einen  belasteten  £ebel 
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bloS  aufgebrücft  wirb;  bie  untere  wirb  25  9J?aI  in 
ber  Minute  um  ibre  2fd&fe  gebrebt,  3u  gleicher  3eit 
werben  bie  (Snben  t)on  brei  ©tücfen  SBaare,  bie  in 
einem  Äübet  t>on  SÖBaffer  ober  ©tdrfenwaffer  liegen, 
jwifeben  bie  SÖBaljen  gebracht,  burcf)gelaffen  unb  jen; 
feitö  üon  einem  Arbeiter  in  ein  S3unb  gebogen. 
Äußer  bei  ben  3eugen,  welche  ^um  Srocfnen  benimmt 
finb,  fann  man  bae>  'ÄuSrinflen  aud)  bei  folgen  nüfc* 
lieb  anwenben,  bie  eine  9)ajjage  in  einem  @t)lorliqui; 
bum  erhalten  follen,  inbem  ba£  lefctere  auf  bie  in 
foleber  2Beife  oon  SBaffer  befreiten  3euge  eine  frdftU 
gere  SBirfung  augüben  fann. 

ßngltfc&e  ©tdrfe*   unb  SErotf enmafc&tne. 

(Sig.  5  unb  6.)  §ig.  5  8dngenanfi<$t  ber 
STOafcfyine,  $ig.  6  2fnftd)t  oon  oben,  wobei  bie  Steile 
ber  SWafd)ine  in  ber  Witte  burebfefenitten ,  ba  alle 
Sbcile  bis  auf  ba£  Stab  unb  ©etriebe  fid)  jenfeitS 
wieberbolen.  A  bie  ©tdrfemafcftine;  a  bie  Äurbel, 
an  welcher  gebrebt  wirb;  b  ba3  ©etriebe;  d,  d  jwei 
mefftngene  2Bal$en  mit  eifernen  2fd)fen,  t>on  benen 
bie  untere  burd)  ba$  9?ab  e  bewegt  wirb,  weld)c3  mit 
bem  ©etriebe  b  in  (Singriff  |lef)t.  Sie  obere  2Bal*e 
d  brebt  ftcb  burd)  9?eibung  mit  t)emm,  inbem  fte 
burrf)  bie  mit  einanber  oerbunbenen  Jpebel  h,  h  auf 
bie  untere  SBalje  d  angebvücft  wirb;  e  ba3  ©efdjj 
mit  bem  ©tdrfeliquibum,  weld)e§  auf  ben  ©djienen 
f  rubt  unb  mittelji  ber  Strauben  g  t)6l;er  unb  nies 
briger  gepellt  werben  fann,  je  nad)bem  bie  SOBaljc 
d  mebr  ober  minber  eintauchen  foll.  (Sine  fupfernc 
SBalje  i,  welche  ba$  3eug  in  ben  Srog  nieberbrüeft. 
B  bie  Srocfenmafcbine;  k,  k  ba$  eiferne  ©e|M; 
1,1  u.  f,  w.  fünf  fupferne,  mit  25ampf  gebeizte 
SBaljen;  m  u.  f.  w.  fieine  fupferne  SBaljen  jum 
tfnfpannen  beö  3wg$  über  jene  flehten  Srocfen* 
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waljcn;  n,  n  bie  ©ampfjufeitungSrö&re,  auS  xvelfyt 
engere  fupferne  8i6I;ren  o,  o  u.  f.  xv.  ben  25ampf 
burd)  ©topfbuc^fen  p,p  in  bic  ju  f)?i£enben  £>ampf* 
roaljen  leiten.  2tel;nlid)e  9i6f)ren,  welche  burefy  dl;n* 
lidje  ©topfbiic&fen  jenfeitS  mft  ben  SBaljen  üerbun* 
ben  fmb,  leiten  baS  in  biefem  niebergefd)[agene  Söaffec 
na<$  einem  3toi)x  ab;  q,  q  ?uftüentilc  (Reniflards), 
bie  fid)  beim  HbtWtti  Der  ©ampfroaljen  nad)  innen 
öffnen,  um  ber  atmofpf)drifd)en  8uft  in  ba§  Snnere 
berfetben  ßutvitt  ju  gejivitten.  C  3eugwa[je,  i?on 
welker  bie  ©tdrfemafcfyine  ben  3eug  abjte[;t.  D 
jroei  SBaljen,  üon  benen  bie  untere  mit  einer  Sfiem* 
föeibe  Wrfefcen  welche  burd)  eine  d&nlic&e,  bie  an 
ber  2f*fc  ber  2B%  d  ber  ©tdvfemafcfrne  ftfcf,  getrie* 
ben  wirb.  £>iefe  beiben  SBahen  jic&en  ben  3eug 
buref)  bie  £rocfenmafd)ine  unb  [äffen  tf>n  bann  auf 
ben  £ifd)  niebevfallen.  (Sc&ubavtyö  @.  b.  t.  ßbernie, 
äöanb  2,  ©.  231.) 


m 

tfbbunfeln  203 

2Cbbunfelungen    mit  Srlen* 

ttnbe  537 
3£bfcfyetbtmg  ber  blauen  <£äu* 

ten  285 
2Cbftcben  ber  SBaumroolle  213, 

377 

—  b,  £anfe§  iu  Seines  217 
TCbtvotfncn  ber  mit  tfppretur; 

mafTe  imprägnirten  3eu* 
ge  759 

■2Cbjtefycn  ber  garben  son  ge* 
brückten  Gaticoeö  709 

2£brianopelrotf)  auf  S3aum* 
wolle  376 

—  auf  Seinen  unb  £anf  389 
Ebrianopelvotty,  &f)eorie  bie* 

f«  gärbung  397 
~  SEjeotie  biefet  gäibung 

nad>  äennetf  400 
XetMfttaidi  bec  <5alicoeö732 


tfefcbcifccn,  faljige  733 

—  faure  mineralifdje  733 

—  t>egetabiltfcfje  733 
tfefctati  47 
Xefefalf  46 
2Ce&natron  48 
2Ce^tefett>agefa^  164 
2Cefercfcroage  füu  ben  ßayiS* 

drtifel  739 
tfefcfublimat  117 
Affinität   ober  SemanM« 

fäaft  5 
tfgatgeau  auf  Söotfe  574 
2Uaun  92 

—  romifdfjer  92 

—  beffen  Prüfung  93 

—  beffen  Reinigung  93 
Staunen  ber  SBaumwolle  215, 

382 

—  beö  ^anfe§  \u  Seinem  217 

—  ber  ©eibe  211 

—  beim  tfbrianopclrotf)  382 
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»Halt,  befl*en  «Menge  in  bes  ttnalyfc  Oerle^ung)  iDeftnU 

käuflichen  spotafdje  ja  fin*  tton  4 

ben,    na#    ^eecrotjfUeö,  —  ber  <5eibe  191 

%>rec^tl   unb   ©ag   eufiac  2Cnbläucn  ber  SBoUe  202 


—  S3enu§ung  berfelben  jum  gu  färben  505 
gärben  ber  äßolle  482  tfpfelgrün   auf  23aumroollen 

—  ©üte  berfelben  gu  prk  unb  Seinen  629 
fen  481  —  auf  (Setbe  622 

Eloebitter,  bamit  fcfyon  rotf)  —  auf  SGBollc  618 

ju  färben  485  —  fädjftfc&eö  auf  SBoIIe  621 

tflumiumorpb  44  Apparat  gur  £)arjrellung  beS 

2(marantbrotf)    auf    ©aunu  Itqutben  unterdjlorigfaurcn 

wolle  650,  426  ÄalfeS  767 

—  aus    äSrafüienfjotj    auf  —  gur  ^Bereitung  beS  flüffu 
SSaumwolIe  470  '  gen  e^lorfalfeö  770 

—  auö  Äüpenblau  u.  £rapp  —  für  b.  ^Bereitung  b.  3tnn* 
auf  SBolle  589  djloribS  773 

—  aus  fdcbftfcbem  S5lau  unb  tfpprertren  b.  gebrückten  3eu« 
ßrapp  auf  Sßolle  590  ge  749 

—  aus  falpeterfaurem  £iuecr*  —  ber  (Seibe  207 

jtlber  486  Appretur  b.  gebrückten  bäum* 

—  bunfleS  jum  £)ampfbruck  wollenen  3aige  750 

auf  (SalieoeS  717  —  ganj  matte  b.  gebr.  bäum* 

—  gelles  gum  -Dampfbrucr  auf  rooll.  3euge  750 
(SalieoeS  718  —  matte  751 

—  auö  ßafsbpe  unb  $)erfito  —  glatte  751 
auf  Sud)  449  —  geroäfferte  753 

flmeifenfäure  72  —  geköperte  753 

ttmerifanergrau  a,  SBoUe  574  —  belle  ©längs  753 

2Cmerifanergrün  a.SSaumroolle  —  ©lang*  753 

u.  Seinen  628  —  ber  gebrückten  wolln.  3eu* 

TfmtenSgrau  auf  SBolle  574  ge  762 

Ammoniak  ober  flüchtiges  ZU  —   ber  gebrückten  fetbenen 

falt  48  3euge  764 

OCmmoniafcElaun  92  2fppreturmafd)ine  für  bäum* 

Emmoniaffiüfftgfdt  49  wollene  ©ewebe  783 

Ammoniak,  kot)lenfaureS  153  tfppreturmaffen  754 

—  reines  184  —   fur  fteife  Appretur  754 

—  falgfaureS  48,  105  —  f,  milbe  tfppret.  754 


130,  132,  133 
Klfati,  flüchtiges  48 
tflkalimeter  130 
THijari  353 
tflkannawurgel  475 


tfncfyufa  475 
Etvgolaljolg  464 
tfnotto  505 

#ngiel)ung  (chcmifdje)  5 
tfpfelbaumrinbe ,  gelb  bamit 
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#pprcrurmafTen  für  milbe, 
nid)t  ju  fieife  2lppr.  755 

—  für  (reifere  2l>prct.  755 

—  für  ©lan^tfppretur  755 

—  für  bunfelbobige  Tittie 
fei  756 

—  für  fcudjte  (Salicoeö  unb 
Sttouffelinc  758 

—  für  feuchte  *piqu£'$  758 
Arabicum ,  ©ummu  673 
Aräometer  39 

b'tfrcet,  <Sd)tr>cfel?ammern219 
TCrfenige  (Saure  77 
tfrfeniffdure  78 
2(rfenigfaure$  Äali  163 
2Crfcni!faure$  Äali  163 
2Crfenif,  gelbes  165 

—  roeifjeö  77 

—  rotfyeö  166 

—  <&d)mUU  165  u.  522 

—  —  *ur  falten  £ü* 
pe  gefegt  323 

Etmofpfjdrifdje  Cuft  30 
2(ttractton  (djeittifcbe)  5 
tfufbrutf    ber   &6ktS<  auf 
©eifce  733 

—  b.  2fefcbei6e  auf  garbe734 

—  gemeinfd)aftlid)er,ber  tfefcs 
betten  auf  35ei$en  unb  gar* 
ben  736 

Eufbrucffarben  jum  Kattun« 

bruet  686 
2fufbrucffarbe  ,  auroragelbe 

$um  Jtattunbrucr  691 

—  blaue  jum^attunbrucr  686 

—  gelbe  j.ßattunbr.  689,  688 

—  grüne    Jtattunb.  690 

—  lim  *•      —  693 

—  rofrgelbe  j.  —  690 

—  rotbe  |«     —  688 

—  fd)warje^  —  691 

—  »totere  |;   —  693 
tfuflofcn  be$  Del§,  ©fdrfc 

ber  Sauge  baju  $u  bejtim» 
men  169 


ÄuffafcMau  *ti  färben  350 
2Cufftretdjcn  702 
Aufwärmen  ber  Äüpe  299 
^urtpfgment  165  u.  522 
tfurorafarbe  auö  Drlean  auf 

(Scibe  509 
2furoragclb  auf  SBolle  638 

—  sgelb  auf  ^Baumwolle  unb 
Seinen  642 

—  »gelbe  tfufbruef färbe  jum 
Äattunbr.  691 

—  ?gelb  jum  undcfjten  >Drud 
auf  GaltcoeS  712 

tfuäfdrbin  mit  Ärapp  beim 

Jtattunbruct  706 
tfuSfocfyen  ber  (Seibe  205 

—  ber  ecfeltytc  228 
2(uöringemafd)ine  792 
tfoignonbecren  515 
tfoignon^rapp  353 
tfoiuiren  b.  'tfbrianopelrort)  387 

—  be$  DunEelblau  339 
Ii jur  208 

2f$ur»ctfj  ber  ©eibe  208 
SB- 

SBablaf),  *um  gdrben  anges 

roanbt  539 
23ab,  IBlifts  Sil 

—  DeU  379 
SBaifalj  105 
S3aquet  694 

SBarptauflöfung  jur  Prüfung 
b*  fdjroefelfauren  Äalt  14*6 
SBflfft  gelber  191 

—  weißer  191 

fBatifr  «Bleichen  beflfelben  255 
SBaumöl  167 
S3aumroolle  193 

—  Alaunen  berfelben  215 

—  (SDprifdje  194 

—  ©aUiren  berfelben  214 

—  ber  Snfeln  193 

—  leoantinifdje  194 


798 


«Baumwolle,  tfbfiebcnberf.377, 
213 

—  SSletrfjen  berf.  225 

—  ba$  Saugen  berf.  231,213 

—  gtafenblcidjc  bafür  231 

—  (Sengen  berfelbcn  667, 
226 

-1  beren   Zubereitung  jum 

g&rben  213 
SSattmwollengarn,  gebleichtes, 

£tt  blauen  256 
SSeaume'S  Aräometer  tjergl. 

mit  bem  Bedien  40 
SSct^e,  SSifamfarbe  jum  Äafc 

tunbrttet  685 

—  faffeebraune  gum  Kattuns 
brucr  684 

—  tum  Seelen  ber  C^alicoeS 
722,  726 

—  bunfelbraune  gum  Äattun* 
bruc!  684 

—  flobfarbene  jum  Kattun* 
bruet  684 

—  f.  b.  t-erf  ergebenen  Kampfs 
färben  auf  (Salicoel  715 

—  gelbe,   &um  2le|bei|bruct 
ber  ©altcoeö  732 

—  incarnatrotf)  Äattun* 
bruc!  685 

—  farmeltterbraun  &um  Äat« 
tunbruet  684 

—  fajtajntenbraun  ^um  Äafc 
tunbruet  684 

—  lilaö  jum  ^attunbruc!  685 

—  sjftorbore  j#  ^attunbr*  685 
S3ci|cn  178 

—  jum  ftattunbruef  679 
S3ei$e,  Dlioen*  $um  Kattun? 

batet  685 

—  SRefebafarbe  fcum  Äättun* 
brucE  685 

—  rotl;e  gumitattunbruef  680 

—  fdbwarje     Äattunbr,  682 

—  molete  jum      —  685 

—  gelbe  jum      —  681 


SScf&e,  wetfk  &um  2tc£bei§r 
bntrt  ber  (Saltcoeö  732 

—  gur  Söefcfttgung  ber  gar* 
ben  aus  SSraftltcnfyolj  unb 
@amped;ebol£  591 

^Belebung  beö  2Cbrianopelrot& 
3&8 

S3engalcr  Snbtgo  272 
SSerltnerblau  332,  157 
SSefenfraut  525 
Bignouia  chica  jum  gdrben 

angewanbt  645 
$imafy>1g  464 

S3ir!enrtnbe  jum  gdrbcn  bu 

rtugt  545 
SSifambraun  auf  Sßolle  638 

—  Seile  h  Äattunbrutf  685 
SStfcbopmolet  608 

—  auö  Ärapp  608 

—  auf  SSaumw olle  u*  Sein  608 
SSiftreboben  $u  fdrben  654 
SSlau,  abgelegenes  327 
SSlau,  SSerliner*  157,  332  ; 
SSlaue  tfufbrutffarbe  Siat* 

tunbrutf  728 
SSlau  mit  2Cuffa&  *u  fdrben 
350 

S5lauen  b.  gebletdfcten  leinenen 
tt.  baumwollenen  ©arneS  252 
SSlau  ju  fdrben  325 
f8  laubot  j  375 

—  gdrben  bamit  347 
SSlaugrau  auf  Sßolle  577 
SSlau,  ^ornblumens  348 

—  SKariesSouifeiu  342,  343 

—  Don  SRaimonb  338,  343 

—  fddtftfcrjcS  325 

—  —  gdrben  bamit 
330,  331 

SSlaufdure  80 
SSlaujtoff  80 

S3laufc&war&,  debt,  au§  bem 
g>ence*3>&9fif&abe  474 

—  debt,  auf  SSaumwolle  566 

—  auf  ©etbe  344,  374 
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IBfauföwarg  auf  flBoHe  55 
551 

fölaufaureS  (5ifen  157 
-tn  Stali  157 
S3laufaurer  Äalf  160 
SBlaufaurcS  Äupfec  160 

—  Patron  160 
fölaufaure  (Salje  156 
©lau  mit  (Solanum  auf  @et.< 

be  605 
©lauflein  87 

Blau  gum  £>ampfbruct  auf 
GalicoeS  718 

—  fcum  unädjten  £)ruc?  auf 
<5aticoeg  71*2 

—  unäcl)teS  325 

—  SSiolens  aug  facTjftfdjem 
SSlau  iu  <5ampcdjcl;olj  auf 
SBoltc  331 

SSlauc  327 

fölauen  bcS  baumwollenen  ge# 
bleichten  ©arneö  256 

25letd)cn  ber  Baumwolle,  bc§ 
ßcinö  unb  bcS  £anfeö  225 

—  ber  ©eibe  218 
 —   tuvd)  ©eifenbä* 

ber  221 

—  ber  ßetnwanb  unb  bc$  Uu 
nenen  ©arnS  254 

—  ber  SBoUe  218 

—  ber  ©ewebe,  beren  ßettc 
Sein  unb  beren  (Sinfcfylag 
Baumwolle  tjt  265 

—  ber  ©eroebe  t>on  Sein  unb 
£anf  266 

—  ber  $u  brucBenben  3cuge 
668 

—  gebrückter  Statiuttö  706 
SBlcidjmcrfyobe,  englifdjc  261 

—  t>on  $enot  263 
IBletdjmetfjobcn ,   t?erfd)t ebene, 

für  Seinen  unb  SBaumwoUe 
256 


>,  B3(ef ,  djromfaureö  &um  ©elbs 
färben  516,  162 

—  efftgfaureS  118 
föleigätte  50 
$8lei[uperori)bul  50 
£3lei[uperort)b  50 
S5lctori)be  50 
SBlci,  r,ol§faureS  114) 

—  falpetcrfaurcö  100 

—  *@at$  118 

—  sjtatfet  118 
SSlenbcn  695 

«Blume  ber  Sßatbfupc  290 
*Blutlauge  157 
SBlutfalj  159 

Sßöben,  grün  ju  färben  655 

—  blaultcbgrün  gu  färben  655- 

—  geUUicboltücn  —   —  656 

—  rinbenbraun  —   —  — 

—  jimmtbraun  —  —  — 
■ —  um  bra  braun  —  —  657- 

—  mit  ©djnjcfclmctallcn  bar« 
aufteilen  657 

SBoifalj  105 

SBoutetUcngrün    auf  *8aum* 

wolle  unb  Seinen  627 
SSornft  &.  gärben  benufct  652 
gSraftlctyolj  464 
SSraftlienfjoU,  gelbcS  493 

—  rotfteS  464 

S3raftltn  ,  garbefroff  au§  bem 

23raftltenl)olj  464 
SSräunltcfye  Rathen  auö  Otts 

lenrinbe  536 
SSraunlidbgelb  auf  SSaumwoU 

le,  SSotle  tt.  645 
SSraun  auf  «Baumwolle  648 
—    —       —  naefy 
SKolanb  be  la  flattere  648 

—  auf  (Seibc  641 

—  auf  «Bolle  598,  651 

—  aus  SSomft  ober  Fugels 
fdjwamm  auf  äöolle,  SSaumc 
wolle  :c*  652 
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Jßraun  aus  @ate$ua.S3aum* 
wolle  543 

—  aus  jDoflen  auf  f8aum* 
wolle  u.  Seinen  652 

—  aus  (Sidjenrinbe  auf  Sßolle 
652 

—  auö  ©eerofenwurgel  auf 
Baumwolle ,  2Bolle  u.  Sei* 
nen  652 

—  auö  ttyterifdjen  ©ubjtan* 
*en  653 

—  SBifam*  auf  SBotte  638 

—  —  Skifcesum  Kattun* 
brutf  685 

—  Kapuziner*  auf  33aum* 
wolle  u.  Seinen  643 

—  Kapuziner*  auf  göolle 
636 

—  @f)ocolaben*  auf  SBaum* 
wolle  645 

—  Gbocolaben*  aus  fßablaf) 
auf  ^Baumwolle  540 

—  2)unfeUauf  ^Baumwolle  ic 
646 

—  -Dunfels  SBdge  jum  Kat* 
tunbrutf  684 

—  gran^iSfaners  aus  Küpen* 
blau  unb  Krapp  auf  föSolle 
589 

—  granjisfaner*  aus  fäd)fu 
fdjem  SSlau  unb  Krapp  auf 
SöoUe  590 

—  gelb  aus  Kupferorpb  auf 
©eibe  u   Baumwolle  653 

—  gelbliches,  aus  Cluercitron 
auf  ^Baumwolle  504 

—  glofys  auf  ^Baumwolle  650 

—  —  SSeifce  $um  Kattun* 
brucf  684 

—  Jpoljs  aus  fädjftfcfyem 
S5lau  unb  SBrafiltenf)ol&  auf 
SBoUe  593,  597 

—  *£oljfarbe,  bunfel,  jum 
£ampfbrucfc  auf  (SalicoeS 
719 


83raun,  £oljfarbe,  fceü  $um 
^ampfbrurt  auf  (SalicoeS 
719 

—  *£ol&  tum  SDampfbruct 
auf  GalicoeS  721 

Kaffees  auf  ^Baumwolle  k. 
647 

—  Kaffee*  aus  gujrif  514 

—  —  S3ei£e  jum  Kat* 
tunbrutf  684 

—  Kaffee  *  mit  ©olanum  auf 
©eibe  604 

—  Karmeliters  auf  SBaum* 
wolle  unb  Seinen  642 

—  Karmeliter?  äßeifce  *um 
Kattunbrucr  684 

—  Kaftanien*  auf  SB  olle  638 

—  —  auf  SBaumwol* 
le  *c.  648 

—  Kaftanien  *  auf  Seinen  a. 
Saumwolle  648 

—  Kaftanien*  mit  Solanum 
auf  (Seibe  604 

—  Kaftanien*  *um  Kattun« 
brutf  684 

—  Königs*  auf  SOBollezc.  647 

—  9ttorbor6  *  S3ei|e  *.  Kat* 
tunbrutf  684 

—  STCegertopf  *  auf  SQSolle  it. 
650 

—  3tel)s  aus  f8abla\)  auf 
SSaumwoUe  539 

—  3?et)s  in  allen  SKüancen 
auf  Baumwolle  645 

—  SRbtyliü):  jum  2)ampfbrurt 
auf  (SaltcoeS  719 

—  svott)  auf  ^Baumwolle 
649 

—  evotfy  auf  SßaumwoUt  u. 
Seinen  643 

—  *rotl)  auf  Söolle  638,  645 

—  £>unfeU  auf  ^Baumwolle 
650 

—  ©aüoparb*  auf  Sßolle  ?c* 
650 
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SBrottn,  @dfowar$*  auf  äSaum* 
wolle  it.  645 

—  ©cfywarjs  aus  fäcfyftfdjem 
S3lau  u*  (Sampedjeljolj  auf 
Söolle  591 

—  sftetn«.  Prüfung  oeffelben 
auf  feinen  ©efyalt  an  Bauers 
ftoff  236 

—  ZabaUs  auf  SBolle  638 

—  3immts  auf  SSaumwoUe 
649 

—  $\mmU  auf  SSaumwolle 
iu  Seinen  643 

—  3immt*  auf  Söolle  644 

—  —  mit  SKug,  auf 
SBotfe  u.  541 

SBredjung  ber  SBaibfüpe  306 
brennen  259 
SBre&lauer  &rapp  353 
SBronce  auf  Sßotle  639, 650 

—  «Oletalls  auf  (Stoffe  an$u* 
bringen  743 

—  jum  «Dampfbrucr  auf  G>as 
licocö  720 

S3untbtctd)c  für  gebructte £at* 

tune  706 
föuttcrfarbe  628 

©♦ 

kaffeebraune  23ei£e  &um  $at* 

tunbrucü  684 
Gaffee,  sfötlcfcfarbe  auf  Söolle 

636 

Galciumort)b  45,  185 
G>altcoeö  ju  bebrutfen  694 

—  unddjt  &u  bebrutfen  709 
<5alliaturf)ol£  464 
(5amai)eur  699 
(Sampedjefjotj  345 

—  gdrben  bamit  347 
(Sancllefarbe    mit  (Solanum 

auf  (Setbc  604 
(Sapeftana  (Sodjenille  406 
kapujincrbraun  auf  SSaums 
wolle  unb  Seinen  643 
©djauplafc  6.  SBD«  4.  tfufi. 


Gapusiner*garbe  auf  SQSoUc 
636 

G>araca$?3nbigo  271 
Garminftoff,    garbeftoff  bei 

Godjenille  409 
(Saroltna^Snbigo  272 
@artf)amin  454 

—  SßSirfung  serfcfyieb*  @du* 
ren  unb  (Salje  auf  baffelbe 
456 

Gaffabldttcr  75 
(SafftSfarbe  auf  Sßolle  636 
Catecfyu  &um  gdrben  benu^t 
541 

Gclabongrün  auf  (Seibe  622 

—  auf  3ßolle  615 
Gentifolienrotf)    aus  Ärapp 

auf  SBaumrcolle  405 
Gljagrinboben  697 
@f)amoi$  auf  SBaumwolle  u. 

Seinen  636 

—  auf  ©eibe  641 

—  auf  äöolle  636 

—  mit  jufttf  514 

—  jum  £)ampfbrucf  auf  (Sa* 
licoeö  720 

(S&afffe  695 
Gtyapawur&cl  484 
Chemie  Definition  2 

—  in  ifjrer  aSejiefwng  auf 
g&rbefunjl  2 

G>f)ilca  jum  ©rünfdrben  be* 

mtftt  616 
(Sfyinebrucr   auf  33aumu>otfe 

746 

@l)lorbdber,  SSfjeorte  b»  2ötr* 

lung  berf.  232 
(Sf)lorgaö ,  sprdferoatfomittcl 

bagegcn  241 
<5$lorfalt  ftatt  Gblorfalf,  bef* 

fen  £)arfMung  248 

—  Patron  ftatt  <5l)lor!alf, 
beffen  SDarfMung  248 

($f)lorbab  jum  Siefen  249, 
258 

51 
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@blorbab,   tfnwenbung  beim  (Soijdjlon  5,  9 

©leiten  ber  Baumwolle  u.  ßompofttion  65 

be$  Seinen  249  (Soquelicotrotf)  au§  SBraftiien^ 

(Sblor,  beffen  ©arftellimg  im     tjotj  auf  ^Baumwolle  469 

flufftgen  3uftanbe  231,  233  Tremor  tartart  72,  154 

—  beffen  £>arfMung  in  fad)*  Gurcuma  510 
ftfdben  S3tetc^anftalten  242  (S^anga*  80 

—  beffen  (Sigenfdjaften  232  Gpprifdje  ^Baumwolle  194 

—  ?entwicfelunggapparat  767  ^ 
(Sfjlorfalf,  beffen  ©arftellung  *¥# 

245  Sampfbrutf  auf  (SalicoeS  713 

(Sfylorprobe  be$  Srnbigo  274  £)ampffarben ,  ^Bereitung  ber* 
(5t)lorjinn  106  felben  715 

(5()ocolabenbraun  au§  SBablaf)  —  mit  garbeljoljbecocten  720 

auf  ^Baumwolle  540  £)arbanellifcr;e  SSaumw*  194 

—  au6  Söau  493  Datisca  cannabina  525 

—  Sföild)  ^  färbe  auf  SBolIe  636  SDattfcin,  garbeftoff  au§  ber 
@l)romgrün  auf  ^Baumwolle     Datisca  cannabina  525 


—  dd}t  auf  23aumwolIe  626    £)egratfftren  380 
(Sf^romorange     auf    Sö&olle,  SDe^craijitCeö  ZlMimtttt  130 

©eibe,  £ein,  £anfu*S3aumfl        —  —  per* 

wolle  518  beffert  öon  ffretfftl  132 

—  aus  cfcromfaurem  Äalt  auf  £eforr)bation  b.  SKetalle  43 


Zitronengelb  au§  2Bau   auf  blauem  SSoben  727 

«Baumwolle  493  —  himmelblau,  Sunfclblau 

—  jum  £ampfbrucr  auf  @a*  u*  Sßeif*  727 

Itcoeö  718  —  himmelblau ,   SKotf)  unb 

—  aufrolle  mit@elbf)olj498  £Bei£  728 

—  äd)t,au$  d&romfauremäalt  —  lebhafte«  SRoty  ,  matte« 
auf  «Baumwolle  521  sftotf),  SBetß ,    @elb  unb 

—  bä)t  auf  ©eibe  521  <5tf)warä  auf  öligen  S3o* 

—  f)ell,  auf  Baumwolle  aus  ben  736 

cr,romfaurem  «Blei  518  —  Diioen,  ©elb  u.  fBeiß  736 

Zitronenfdure  70  —  Sßeig  auf  Snbifdjrotl)  737 

—  beren  Prüfung  71  Domingo  Snbtgo  271 
Coccus  polonica  408  Soften  %.  gdrbcn  benufct  652 
Zodjenille  406  £)ruct  au  Chinä  auf  «Baum* 

—  beren  gdlfdjung  407  wolle  746 

—  polnifdje  408  —  auf  «Baumwollen*  u,  Set* 

—  &ur  Snbtgfüpe  gefegt  317  nen§euge  660 


£)ecatiren  b.  «IBolle  199 


«Baumwolle  519 
(5bromfdure  78 
(5l)romfaure6  Äalt  161 
—  SBlet  162 


«Zßeig  728 
—  himmelblau    auf  bunfel; 


iDefftn  ,  bunlelblau,  Gimmel* 
blau,   ©rün,    ©elb  .unb 
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Drutf  auf  Äattun  in  öerfcfyie* 
benen  SOluflern  710 

—  t>er   ßaltcoeä   mit  £)ect* 
beiden  722 

—  ber  @altcoeS  mit  tfe^betfce 
732 

—  ßapis*  auf  Galicoeö  737 

—  mit  -Dampffarben  auf  (5a^ 
Itcoes  713 

—  mit  garbcfyoljbecoctcn  unb 
(Sinbdmpfen  a*  GSaltcoeS  720 

mit  ©olb    auf  allerlei 
(Stoffe  741—743 

—  mit  9Qcetallbron&en  auf  als 
lerlei  (Stoffe  743 

—  mit  SÜcetatlfarben  auf  (Sa* 
licoeS  740 

—  mit  (Silber  auf  allerlei 
(Stoffe  741-743 

—  unddjter    auf  GalicoeS 
709 

Drucken  ber  (SalicoeS  694 
Dunkelblau,  ^Belebung  beweis 

bcn  339 
Dunfetbraun  auf  SSaumrooU 

le  zu  644 

—  auf  Sßotte  597 
Dunkelbraune  SBeifce  StaU 

tunbruck  684 
Dunkctgrau  578 
Dunkelgrün  auf  ^Baumwolle 

unb  Seinen  625 

—  auf  (Seibe  621 

—  auf  SBoUc  618 
Dunkelfarmeliterbraun  659 
Dunketrotö  jum  Dampfbrutf 

auf  (SalicoeS  715 
Dunkeloiolet  $♦  Dampfbruck 

auf  (Salicoeö  716 
Durchgegangene  Söaiblüpe  305 

©♦ 

(Sidjenrinbe ,  beren  ©crbeft  75 

—  aum  Serben  benufct  546 
652 


ßinbofeln  ber  S3aumtt>oü*e,bc$ 

£anfeö  u.  b*  ßcineö  227 
©ifen,  blaufaureö  157 

—  efjtgfaureS  123 

—  fofylenfaureS  153 

—  falpeterfaureS  98 

—  falpeterfatjfaureö  115 

—  fal&faure6  114 

—  fdjroefelfaureS  84 
(Sifenbet^e  123 
(Sifenbrüfje  123 
(Sifengrau  auf  SCSolTe  574 
(Sifenortjb  52 

©tfenoxDbbeige ,  roeinftcin* 
fcfyrcefelfaure  336 

—  fdjrcefelfaure  336 
©fenroft  153 
(Sifenoitriol  52 
(Stfcnwetnftein  156 
(Slfaffer  £rapp  353 
(Snglifdje  (Scfywefelfdure  55 

—  (Starke  iu  Sroctenmafdbine 
793 

(SnglifdjeS  ©rün  <u  (Seibe  622 
Gsntcngrün    auf  ^Baumwolle 

unb  Seinen  627 
Entfärben    gebrückter  (Soft* 

coe§  709 
(Sntfdjdlen  ber  (Seibe  204 
©ntfc^lic^ten  ber  ^Baumwolle 

226 

(Sntfdjweijjcn  ber  Sßotte  197 
entfetten   ber  gu  bruckenben 

3euge  666 
©ntölung,  beim  tfbrianopels 

rotf)  380 
Erklärung  ber  Äupfertafeln 

767 

(Srlenrinbe,  beren  ©erbefL  75 

—  $um  gdrben  benufct  536 
öfltg,  *ol^  70 
(Sffigfdure  67 

—  beren  ^Bereitung  68 
(Sfftgfaurcö  SBlet  J 18 

—  ©ifen  123 

51  * 
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gffi'öf  aurer  Stall  126 
<S(ftgfaurcö  Tupfer  122 

—  Mangan  128 
gfjtgfaure  SE&onerbe  120 
(SffigfaureS  3in!  127 

—  ginnojtybul  127 

Gtui  beim  «ftattunbrud  695 

fr 

garbefunfl,  -Definition  1 

—  bercn  Operationen  267 
g&tbelad  429 
gärberajnfter  525 
gärbermaulbeerbaumtyotä  493 
gärberfdjarte  524 

gable  garben  aus  (Sidjenrin* 
be  546 

—  —  aus  (Srlenrinbe  536 

—  —  aus  gidjtenrinbe  545 

—  —  aus  Äaftanienfd^a? 
len  533,  545 

—  —  aus  ßnoppern  546 

—  —  mit  ©urnad)  537 

—  —  aus  Söallnufjbaum* 
rcurjel  auf  SOBoUe  535 

—  —  aus  SSallnuf fetalen 
für  SBolte  534 

gable  garbe  ober  Buttel* 

färbe  533 
garbe,  blinbe,  beim  Äattun* 

bruc!  695 
garben,  einfache  267 
garbftoffe,  fubjeftfoc  unb  ab* 

ieftfoe  177 
germentiren  ber  ^Baumwolle, 

£anf  unb  Seinen  227 
gernambulbolj  463 
gernambufrotb  auf  Botfe  466 

—  üorjüaUd)    fernes  auf 
33aumn>olle  469 

geuerfarbc  auf  SBarmroolle  u, 
Sein  643 

—  auf  SBolle  635 

—  au$  «Bau  auf  gßoüe  490 


geuerrotf)  aus  SBraftlienboU 

auf  SöoUe  468 
gicfytenrinbe  $um  garben  bc* 

nufct  545 
giljgrau  574 
girnttj  ber  (Seibe  191 
gifetfjol*  514  ; 
glacfysgrau  auf  (get'be  601 

—  auf  Bolle  mit  £)rfeille  453 
gleifcfyfarbe  aus  (Sodjenitte  auf 

Sßolle  416,  417 

—  aus  (£af!or  460 
glofjfarbe  auf  SBaumwotfe  650 

—  $um  £>ampfbruct  auf  (5a* 
licoeS  725 

giobfarbenbeige  jum  &attun*i 

brutf  684 
glofrfamen  677' 
glore  Snbigo  271 
glugruf*  540 
Foenum  Graecum  677 
gorm,  9)aß*  beim  Kattun; 

brutf  697 

—  23or*  beim  Äattunbr,  697 
gran^islanerfarbe  auSÄüpens 

blau  unb  Ärapp  auf  Söolle 
589 

—  aus  fddjftfcbem  SBlau  unb 
tfrapp  auf  SÖSoUe  590 

gujitf  $01*493,  614 


©abanfjolj  464 
©äfjrungSfüpe  268 
©anfelotbfarbe  auf  (Seite  623 
©alläpfel  74 
©alläpfelfäure  73 
©allipolifcbe  ^Baumwolle  194 
©alliren  ber  Baumwolle  381, 
214 

—  beS  JpanfeS  u*  fcetnS  217 
©aUirung  beim  2(brianopeU 

rotb  381 
®alluSfäure  gum  SKot^fär* 

ben  73 
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©alluSfdurej,  SKotfrfarben 

StoumwoUe  381 
©ans,  gelber  389 

—  grauer  389 
@a$/  fol)lenfaure8  19 

—  ©aucvftoff*  14 

—  ©titfftoff*  16 

—  SßafTerftoffs  17 
©at)    ßuffacö  Prüfung  be§ 

fcfywefelfauren  $ali  146 
 Prüfung  ber  $>otafdje 

130  133 
©elb/bunM,   au§  ©elbljolj 

auf  äöolle  498 

—  mit  olioenfarbigen  2C6jiu* 
fungena*äöolle  a*2Bau490 

—  Dranges  auf  äöolle  auö 
©elbfjolfc  498 

—  2Cufbrudfarbe  »,  Kattun* 
brutf  728 

Aurora  s  auf  SSaumwolle 
u.  Seinen  642 
2Curoras  2Cufbructfarbe  &♦ 
äattunbutä  691 
tfuroras  auf  Söolle  638 

—  aus  Drlean  auf 
<£eibe  509 

—  &um  unädjten 
SDrucr  auf  @altcoeö  712 

aus  2Cpfelbaumrinbe  505 
auö  2Cmgnontornern  516 
mit  d)romfaurem  S3lei518 
auSDatisca  cannabina  auf 
SSaumwolle  ic>  525 
auö  ©elbl)ol&  497 
auö  (Surcuma  auf  5Bolle, 
(Seibe  unb  Baumwolle  512 
mit  Dperment,  aufSÖSolle, 
Seinen  unb  SSaumwolle  522 
auö  SXuercitron  auf  Sei* 
nen  unb  Skumwolle  501, 
503 

auö  £luercitr*  a*  <Setbe501 
—  —  —  2Solle500 
auö  «Sparte,  a*£BoUc:e,524 


[  ©elb  a»  «Bau  auf  Baumwolle 
492 

—  —    —   a*  f&olle  489 

—  —    —   <u  <§eibe  491 

—  SSräunlid)*  a*  SSaumroolle, 
SBBolIe  2C.  645 

—  £)un£els  aus  Clucrcftron 
auf  Baumwolle  502 ,  505 

—  Tuntels  aus  CUtercitr*  auf 
SBoUe  500 

—  aus  ©alpeterfäure  auf 
©eibe  524 

—  aus  (5d)tt>efelcabmium  auf 
^Baumwolle,  ©eibe  u*  Geis 
nen  526 

—  aus  verriebenen  beutf<#cn 
Krautern  524 

—  (Sitronens  aus  SBau  auf 
SSaumroolle  493 

—  Zitronen  auf  SSolle  aus 
©elb&olj  498 

— -  £)unfels  aus  SBau  auf 
SSaumro.  492 

—  ©olbs  auf  nolU  636 

—  —  a*  2Bau  auf  Saums 
wolle  493 

—  —   a*  2öau  a.  SBolle  490 

—  —  —    —   (Seibe  492 

—  ©rünltcfys  a>  (Sumad)  538 

—  £ells  a*  3öau  auf  SSaums 
wolle  493 

—  £ells  a.  Söau  a.©etbe492 

—  Sonquilles  a-  äBolle  636 

—  Dranges  a*  SSaumwolle  u, 
Seinen  642,  492 

—  —   a,  Söolle  638 

—  —  a*  Dperment  auf 
SBolle  :c-  523 

—  —  a*  Drlean  auf  Sein 
u*  ^Baumwolle  510 

—  .  cu  £>rlean  ©eibe 
610 

—  —  a.äBau<n  305oUe49O 
t  '  — '  h  £>ampfbrucf  auf 

(SalieoeS  720 
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@db,  tyailU*  533 

—  ^Ringelblumen*  a.  Raums 
wolle  unb  Seinen  642 

—  sflingelbL*  a.  £öoUe  638 

—  9?ojr*  tfufbrutffarbe  jum 
&attbv.  690 

—  STofr*  *u  färben  527 

—  fdjmugtgeö    aus  33irfen* 
rinbe  545 

—  £.  unädjten  £)rucr  G>a* 
Itcoes  712 

—  £)ampfbruct  a.  (5aItcoeö 
721 

©ebbeeren  515 

©elbbraun    aus  £upferorr)b 

a.  (Seibe  unb  SSaum,  653 
©elbgrau  a.  SSSolle  577 
©elbbol*  493 

—  Surolcr  ob.  gante*  514 
©elbtinirj  510 

©emfenfarbe  a.  SSaumro.  unb 
Seinen  636 

—  a.  (Seite  641 

—  a.  SBolle  636 

—  £)ampfbr,  auf  (Satt* 
ticoeS  720 

©erbefroff  74 
©lan^ruß  540 

©lättmafdn'ne  ober  ©lan^cy* 

linbermafdjine  786 
©olb,  falpeterfaljfaureS  161 

—  falpeterfaureS  161 
©olbbrutf  auf  allerlei  (Stoffe 

741  —  743 
©olbgelb  mit  tiuercttron  <u 
33aumw.  501 

—  —    -   a.  SBolle  500 

—  auf  Sßolle  636 

—  aus  Söau  a*  S5aumtt?.493 

 —   —  (Seibe  492 

 —   —  Söolle  490 

©olbori)b  182 

©ranafina  @ocf)entl(e  406 
©ranafploefter  Codpenille  406 


©ranatfarbe  a.  SB  olle  635 

—  mit  guftif  514 
©ranilla  Godjenillc  407 
©rau  a*  SSaumw,  mit  2Cl!an« 

narour$et  480 

—  a*  SBaumw*  unb  Seinen 
581 

—  a.  Sßolle  575;  578 
 (Seibe  579 

—  aus  23ablal)  a»  S3aumtr. 
539 

—  a*  S3ir£enrinbe  545 

—  mit  (Sumad)  539 

—  tton  #mienS  574 

—  äd)t,   aus  ber  Sßatbfüpe 
unb  aus  (Socfyentlle  577 

©rün  617 

—  tfmerifaner*  a*  SBaumtr. 
unb  Seinen  628 

—  2fpfel*   a.  *8aumtt>.  unb 
Seinen  629 

—  2fpfetr  auf  (Setbe  622 

—  —      —  Ißolle  618 

—  auf  SSaumw»  unb  Seinen 
623 

—  a.  SBolle  617,  619 

—  S3lau*  aus  (Sfyilca  auf 
.    (Seibe  621 

—  SSouteillen*  auf  SSaumtr. 
\u  Seinen  627 

—  (Selabon*  a*  (Seibe  622 

—  -    —  Sßolle  615 

—  £)unfel*  a»  SBaunrnn  unb 
Seinen  625 

—  —  I   <*♦  (Seibe  621 

—  engtifdjeS  a.  (Setbe  622 

—  (Snten*  a*  33aumro.  unb 
Seinen  627 

—  £ell*  a.  (Seibe  621 

—  junges,  a*  S5aum\r-.  unb 
Seinen  627 

—  8ot)U  a.  SBoUe  618 

—  Sttai*  a.  SSaumtt),  u.  Sei* 
nen  628 
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©rün,  SRoq$*  a-  Söotle  618 

—  Dlwti;  a.  (Setbe  622 

—  ^Papagei  *  a»  33aumtt>.  iu 
Ceinen  627 

—  spapageu  cu  SBolle  618 

—  sptfta&ten*  cu  S3aumw»  u* 
deinen  628 

—  rufftfdj  a.  SBolle  617 

—  fdcfrftföeS  tfpfel*  a,  «Solle 
621 

—  fäd)|tfdje§  a.  S3aumtt>.  u» 
Ceinen  627 

—  fddrftfdjeö     SöoUe  620 

—  $♦  £)ampfbr.  a*  (SalicoeS 
719 

—  undd&ten  2)rurt  a.  (Salt* 
coeg  712 

—  gebrochenes,  ber  Söaibfupe 
306 

—  unddjteö  a,  £3aumtt>.  unb 
Sein  627 

©rüne  2fufbrucffarbe  $.  Äat* 

tunbrutf  728 
©runlicfygelb   auö  SÖau  auf 

Söollc  490 
©runltcfygrau  585 
©runfpan,  frt)ftalltftrter  122 
©runbiren  ber  (Saltcoeö  §um 

Sampfbr*  714 
©runbfdße  bcr  gdrbefunft  1 
©uafceloupe  Snbigo  272 
©uatimala  Snbigo  271 
©ummi  arabicum  unb  <Sene< 

gal  673 
©ummi  aus  (Stdrfe  675 

—  ber  (Setbe  191 

—  ätrfdb*  674 

—  ofttnbtfd)cö  674 

—  (Senegal  unb  Jttrfdj*  679 

—  —    u*  Sragant^  — 

—  Stagantf)*  676 
©ummifurrogat  677 


JpalbEarmoifm  au6  (SodjentUe 

a.  Sßolle  423 
Jpalbfdjarlacfy    a*  (gocfyemllc 

a.  SBollc  423 
Jpdmartn  346 
£anf  196 

—  S3letd)en  beffelben  225 

—  baö  Saugen  beffelb»  217' 

—  beffen  entfalteten  unb 
germentiren  230 

—  beffen  Zubereitung  $♦  gdr* 
ben  217 

—  Sftafehbletd&e  bafür  232 
£afelnußfarbe  533 
£afenf)etbe  525 
|>aufenblafe  677 
£auptölbab  379 
hellbraun   a*   G>atec$u  auf 

SBaumw.  544 
hellgelb  a.  5öau  493 

—  auf  SBollc  a.  ©elbf)ol*496 
hellgrün  auf  (Seibe  621 

-      —  Sßolle  618 
Jpelltnclet  $.  £)ampfbrutf  a» 

(SalieoeS  717 
£cufamen,  griecfyifcfyer  677 
Qofyvott)  tu  (Saflor  460 

—  a*  gernambucr  auf  (Seite 
471 

4?od)tnolet  mit  Solanum  auf 
(Setbe  602 

—  auf  (Setbe  602 
Jjboljbraun,  bunfel*  $.  £>ampf* 

bruct  a.  (5alicoe§  719 

—  fyell*  ju  £)ampfbr*  a*  Ga* 
licoeS  719 

—  *♦  £)ampfbr.  a,  ßalicoeS 
721 

£ol*efftg  70 

£oljfarbe  <*♦  fdcfyftfd&em  fölau 
unb  (Samped^olj  a.  SOöolle 
593  597 

—  au'$  ©anbelfjols  472 
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^boljfdure,  bren^lidje  70 
^oljfaures  S5tet  119 
—  äalf  127 
Hot-flue  791 
Sbybtat  56 
4>t)broa)anfdure  80 
£v&rotfjionfdure  79 


3amatfa*g*ot$$olj  464 
SamatfaiSnbigo  272 
3apanf)ol$  464 
Safpeaba  Godjenftle  407 
3aüa--3nbtgo  272 
Sncarnatrotfc,  23ei£e  5.  Äat* 
tunbr*  685 

3nbtg,  ©ettunnung  befif.267 

—  ©efdjidjte  beffel6en  270 

—  üerfätebene  Poeten  befiel* 
ben  271 

—  Prüfung  beweib*  274 

—  Salbung  beffelben  273 
Snbigblau,  auflo6lirf)e6  284 

—  reines  bar&ttftellen  278 
3nbig&iau*©d(jwefelfättrc  285 
Snbiablaa  5  Untecfdjrcefelfdure 

285 

Snbigbraun  277 
3nbigcompofttton  326 
Snbtgfüpe  308 

—  gdrben  auf  berf,  313 
Snbigleim  277 
3nbigmuf)le  775 
Snbtgos^panjen,  aus  rceld&en 

berfeibe  gewonnen  wirb  268 
3nbigputpur  285 
3nbigrotf)  278 
Snbtgttnftur  326 

—  §u  reinigen  329 
Snbigwetß  281 

3nbifd&rot&  au§  ßrapp  a. 
Saumw.  402 


SnbifcfyeS  SBeiß  b.  ©eibe  208 
Sngwer,  (Surcumas  510 
Snfel*a5aummoUc  193 
SnfekIDrfeWe  451 
3onquitle  auf  Söofle  636 
—  mit  guftif  514 
Sfabell,   auf  gjaumw.  unb 

Seinen  643 
Sungfernol  167 


kaffeebraun  auf  SSaumwoIle 
647 

—  aus  gujiif  514 

—  mit  (Solanum  auf  <5eibe 
604 

kalanber  788 

Äalanbern  ber  ju  bruefenben 

3euge  669 
Äatt,  arfenigfaureS  163 

—  arfeniffaureS  163 

—  bajtfc&fo&lenfaureS  128 

—  fo^lenfaureS,  Unterfu* 
rfjung  befi"elben  130  u.  133 

—  blaufaureS  157 

—  djromfaures  161 

—  falpetcrfaureS  97 

— -  faureS  rceinfreinfaureS  154 

—  fcfywefelfaureö  146 

—  —  beffen  Unterfudjung 
nad)  @ap  ßufiac  146 

—  untercfylorigfaur*,befi\£)ar* 
Heilung  unb  Serwenbung 
ftatt  beS  ^lovMU  248 

Kalialaun  92 
£alil>r)brat  47 
Äaltumorgbe  46 
Äalf*  ober  @alcütmort)b  45 
&afä,  blaufaurer  160 

—  beffen  SBirfung  in  ber 
SBaibfüpe  293 

—  efftgfaurer  126 

—  fcoljfauw*  127 
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Salt,  fo^lenfauccr  153 

—  liqutbcr,  untercfylortgfaurer 
beffen  2)ar(Mung  245 

—  fat&f  aurer  112 
Äatroaffer  46 

Äarmeliterbraim  a.  S3aumw» 
iu  Seinen  642,  655,  658 

ßarmeltterbraune  SSeifce  g. 
ßattunbr.  684 

Jtaminftojf  ber  (Sodfjenitfe  408 

Äarmotftn  a*  Sapanfjolj  auf 
SBolle  467 

—  aus  ßal^eunb  9>erfto450 
.ftarmoiftnrotf)  auö  (Sodjenille 

a*  SSaumw.  425 

 auf  (Setbe  424 

 —  äßollc  423 

—  aus  SSraftlientyolj  auf 
S5aumro.  469 

 auf  (Setbe  47t 

 ~-  —  SßoUe  464,  463 

—  aus  ßafcbge  449 

—  Qalbs  auö  (Socfyenille  auf 
SÖSoKe  423 

Äartoffeifrdrte  675 
^aftanienbraun   auf  83aum* 
wolle  2C.  648 

—  auf  Seinen  u*  SSaurmr-otle 
650 

—  a.  Sßolle  647,  638 

—  imit  (Solanum  a«.  (Seibe  604 

—  mit  gßiömutfyauflöfung  659 
^aftanienbrattne  SSeifce  $ats 

tunbr*  684 
«ftajranienrinbe  77 
Äajranienfcfyalen  fr  gdrben  be* 

nufct  545 
Kattun  auf  eine  #anb  702 

—  —  jwei  £dnbe  702 

—  —  bret      —  703 

—  —  mer  — -  704 

—  ~  fünf     ~  - 

—  —  fm  ~>  705 
Äattunbrucr  660 


«ftattunbrucf  in  Derfcfyiebenen 

SHuflern  702 
Äennpt^en  beö  guten  Snbigo 

276 
Berntes  427 

—  gdrbung  bamit  428 
Reffet  $,  2Cmt>iren  unb  SKofts 

ren  ber  mit  $rapp  gefärb* 

ten  $♦  $>urpurrotf)  bejiimm* 

ten  3euge  778 
Äirfdjbraun  611 
£irfd^©ummi  674 
^irfc^rotf)  auö  SBraftlfen^oU 

a.  2ßolle  468 

—  a*  Gocfyenüle  a.  2Bolle416 
 $rapp  a*  SSaumrooile 

403 

—  auö  ©aflor  460 

Stitt,  fetter,  §.  SSerfd&ließen 
b*  (StylorentnucEelungSappa* 
ratS  238 

—  Sßerftcfyem  ber  £eitung&* 
röhren  zu  bei  ber  (Sntttritfe.« 
lung  bes  Gljlorö  238 

Älatfdjrofenrotl)  auf  SSaum* 
wolle  u*  Seinen  643 

—  auS23rafÜienfyol£a.S3aum* 
wolle  469 

«ftlo£s  ob*  Smprdgnirmafcbine 
789 

Äleie  /  beren  Söirfung  in  ber 

Sßaiblüpe  293 
Poppern  j>  gdrben  benu&t 

546 
^oc^fatj  104 

ÄönigSbraun  a*  Sßolle  647 
Äonigöfarbe  aus  Äüpenblau 
tt.  Ärapp  a.  SöoUe  589 

—  aus  fäcfyftfcfyem  S3lau  uub 
ßrapp  a.  äöolle  590 

ÄöntgSwaffer  65 
&6merlatf  430 
Äotjlenfdure  66 
ßo^lenfaureö  2(mmontal  153 
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£of)lcnfaureS  @a§  19 

—  (Sifcn  153 

—  ÄQlt  128 
Patron  149 

äo&lcnfaurer  «ftalf  153 
ÄollcnwafferftoffgaS  19 

—  olbtlbenbeö  19 
ßol)lgrün  auf  Sßolle  618 
JtntyWwaft      SßoUe  549 
.ftomprSrcaib  287 
kornblumenblau  348 
krduterorf eitle  451 
Krapp  352 

—  bcffen  »erfcfyiebene  ©orten 
353 

—  beffen   Sßirfung    in  ber 
SBaibfupe  292 

—  Kennzeichen  tu  befim  ©ütc 
354 

Krappen ,   beim  2CbnanopeI-- 
rotf)  376,  385 

—  beim  äattunbr.  706 
Krappfdrbunq  a.  S3aumwotle 

366,  375,  385 
— -  adjt  auf  Sßotle  373 
Krapp;£)range  356,  364 
Krapp^urpur  356,  357 
Stvaw*fftoti)  356,  360 
Kreibe  153 

Krotenbaudfarbe  528 
Kudjenlacf  430 
Kupc,  SSretfjung  be§  ©rün§ 
berfelben.  306 

—  burrfjgegangene  305 

—  Snbig*  308 

—  falte  317 

—  falte  ob.  SSitriolrupe  317 

—  warme  288 

—  Spermen:*  323 

—  spotafcben*  308,  312 

—  Urin=  323 

—  fdjarfgeworbene  301 

—  fd)roar$gett>orbenc  301 

—  perfekte  305 

—  SBaib*  288 


Küpe,  3tnnort)bul  323 
Kugelfdjrcamm     gdrben  be* 

nugt  652 
Tupfer,  blaufaureö  160 

—  efftgfaureö  122 

—  fcfyroefelfaureö  87 

—  —  bcffen  Steinigung  88 
Kupferfjaut  ber  2ßaibfüpe290, 

296 

Kupferorpbe  51,  87 
Kupferori)b,falpeterfaureg  100 

—  faljfaureS  115 
Kupfervitriol  87 
Kupferroaffer  84 

—  blaueö  87 

£♦ 

CadjSfatoe  auf  ©eibe  545 
Safcbge  433 

—  gdrbung  bamit  444 

—  styvavavat  438 
Cafcßafe  433 

Ca*,  Dfenljeimer  436 

—  %.  ©c&arladjfdrben  gebraucht 
429 

Cacfgeifr  443 
Cacf^rdparat  438 
CactmuS  41 
Camaroolle  188 
ßanbbaumrootle  194 
ßanborfeille  451 
ßangujifarbe  auf  SSolle  636 

—  mit  gujlif  514 
CapiSbrucf  auf  (SalicoeS  738 
Caubfarbe,  rcelfe,  aus  guftif 

514 

Sauge,  f8l\xU  157 

—  beren  (Starre  jtr-  2fufl&s 
fung  beö  £WU  $u  bejrtm* 
men  169 

Caugen  ber  SSaummolle,  beö 

Seine* -iu  b*  £anfe$  231 
fcaugenfalj  flüchtiges  48 
Seim  677 
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fcrim,  tfbfteben  beffelben  217 
%Hn  195 

—  SBleic&en  beffelben  225 

—  beff en  3ubereitung  $.  gar* 
ben  217 

deinen ,  ba£  Saugen  bcff-etben 
217 

—  bejfen  (Sntfdjlidjjten  u.ger* 
menttren  226 

—  SRafenMeidje  bafüt  232 
Seinenbrucf  660 
Leinengarn  ,    gebletcr/teö  g-u 

blauen  252 
Seoantifcrje  SBaumro.  194 

rn^t  20 

Silas,  2fufbrudefar6e-  fr.  Äat* 
tunbr,  693 

—  auf  S3aumw.  mit  tflfannas 
wurdet  480 

—  a.  (Seibe  600,  599 

—  aus    GFampedjefyolj  auf 
33aumn>.  U»  Seinen  614 

—  mit  Gampedjefyolfr  auf 
,    (Seite  601 

—  auö  (Sodjenille  unb  Äupen? 
blau  auf  2S olle  588 

—  auö  Godjenitle  unb-  faefift* 
feiern  «lau  cu  Sßolle  589 

—  aus  ,ftrapp  a,  33aumn^ 
tu  Sein  608 

—  auö  sperfto  a*  SBolle  594 

—  mit  (Solanum  auf  (Seite 
602 

—  nad)  fingier  auf  33aum* 
wolle  u*  Seinen  609 

—  }•  £)ampfbruc£  auf  Gialu 
coeö  717  t  721 

—  *♦  undd)ten  £)ruc!  a*  @a; 
licoeö  711 

Sila6bei§e  $.  äattunbr.  684 
Softe,  beren  ©erbefroff  75 
Softgelb  aus  SBau  auf  äöotle 
490 

Souifenblau  auf  S3aumtt>.  jtt 
färben  342 


Suft,  atmofpf)drifd)e  30 

—  brennbare  18 

Suteolin,  garbefroffb.  SBau  488 

SXdufegrau  533 

—  auf  SßoUe  574 
Sttafyagom)  färbe  aus  Mantels 

f)Olt  472 
SDfaigrun  auf  ^Baumwolle  u. 
Sein  628 

—  auf  SBaumw*  u*  Seinen  aus 
Sntigcarmin  629 

SDlalocnfarbc  a*  (Socfjemlle  u» 
ßüpenblau  auf  Sßolle  588 

—  a*  (Socfyenille  u*  fädjftfd)em 
S5lau  a  SBolle  589 

—  mit  (Solanum  a*  (Seite  603 
Mangan,  cfffgfaureö  128 

—  falpeterfaureö  101 
9ttanganori)b,  faljfaureS  116 
Sföanganoxpbe  53 
9ftanganori)bul ,  fdjwefelfau* 

reö  89 

9D?anganfuperort)b  ,  Prüfung 

beffelben  236 
9ftanganfdure  54 
Sttamla*3nbtgo  272 
SOfarie  Souifenblau  343 
gRarou*in*aßatb  287 
SKartfja,  <Stv  -SSraftlient),  464 
smartin^olj  464 
SKaurcngrau  574 ,  579 ,  582 

—  auf  25aumro.  u.  Sein  582 

—  a.  (Seibe  579 

—  a.  SßSoUe  574 
Sföeerfalfr  104 

äöeijen?  672 
Merde  d'oie  auf  (Seibe  623 
?Dleftcque  ßodjeniUe  406 
SKetalle,  £)e3ort)bation  bet?c 

fclken  43 
SDletattbrutf  741 
SDtetallfarben  |i  £>ruer  a.  (5a* 

Itcoes  angewandt  740, 
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Sttetöttorpbe  40 
2)lildjcfyocolabenfarte  a»  SBolIe 
636 

Stttldjfaffeefarbe  a*  SßoUe  636 
Sfötldjwriß  Der  ©eibe  208 
Sttineralgrun  a.  33aunm>.  625 
SJtifdjung  beS  SSlauen  u*  beS 

S^otfjen  a.  SBotte  586 
smijtbab  377 

Littel,  b,  gewöhnliche  Ärapp* 
rotr)  ferner  unb  ddjter  &♦ 
färben  366 

SÄittelroty  j.  Sampfbr,  a. 
(SaticoeS  721 

SD?ol)ren!opffarbe  mit  (Sola* 

num  a*  ©eibc  604 
Moosgrün  o*  S&oUe  618 
SttorbanS  178 
SDtorbore  a.  SBotte  638 
SDlorborebeifce  &♦  Äattunbr.  684 
—  »einfarbiges  mit  (Solanum 

a.  (Setbe  604 

fiÄortn ,  garbefroff  beS  <3tlb* 

f)ol^  494 
Sttunjeet  482 


SKegerfopfbraun  a.  SBolIe 
650 

9cegra  Gocfynille  407 
Sftelfenfarbe  a*  (Seibe  601 
9?tcaraguaf)ol$  464 
SfcicM,  falpeterfaureS  161 
Sftona  483 

9£orbf)dufer  ©chwefelfdure  57 
SKugbaumrourjel,  gdrbung  ba* 

mit  535 
SRufjgrau  a*  (Seibe  580 
—  <u  £öolle  574 
SKußfdjalen,   gdrbung  hamit 

534 

Äymphea  alba  ©d&warg* 
färben  benugt  565 


91. 

STCafarat  a.  SSaumto*  649 
SRanfingfatbe  527,  528 

—  aus  SSablaf)  tu  »aumw* 
540 

9tatriumort)be  47 
Patron,  blaufaures  160 

—  untercfylorigfaures,  beffen 
SarjMung  u.  SBerwenbuna 
ftatt  beS  Sffi&mm  249 

—  fof)lenfaures  149 

nad&  SeScroistlleS  151 
********  ober  d^enbe  <5oba 

Xö*t 

—  faljfaureS  104 
SRatronstflaun  92 


Ockfen  junge,  rotye  475 
Del,  Saums  167 

—  beffen  Prüfung  169 

—  Sungpferns  167 

—  Dlioens  167 

—  Serpentin?  167 

—  Söeinjrein  129 
£>elbab  379 
Delbei^e,  fcr,tt>acfie  380 
£>ele  166 

—  feite,  fluchtige  ober  dt^e* 
rifäe  167 

—  trotfnenbe,  fette  168 
Delen  ber  S3aumw+  in  ber 

£ürüfd)rotl)fdrberei  398 
£>fenl)eimerrotf)  436 
£>li»en  533 

—  auf  Saum»*  unb  deinen 
633,  493 

—  aus  SSablaf)  a.  SSaum». 
539 

—  aus  fBau  <u  Sßolle  490 

—  grünes  <u  <5eibe  632 

—  a*  SBolle  630,  631 

—  mit  gufttf  514 

—  rbt^li^eS  a*  ©eibe  632 
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Dlioen,  ffi6tylt$*  a.  SBolle 
630 

—  *.  £)ampfbr,  a*  GalicoeS 
718 

£)ltoengrun  a.  ©eibe  622 
JDitüenöl  166 
£>perment  165,  522 

—  *£üpe  323 

—  §.  falten  ßüpe  gefegt  323 
Drange  aus  2Bau  auf  äöolle 

490 

—  aus  £)rlean  auf  Sein  unb 
SSaumro*  510 

—  aus  Godjenille  auf  Sßolle 
415 

—  mit  ©djroefelmetatfen  unb 
3innaufl6fung  659 

£)rangegclb   auf  ^Baumwolle 
unb  Seinen  642,  644 

—  aus  Dperment  auf  SBol* 
le  *c.  523 

—  aus  Drlean  aufreibe  510 

—  auf  äöolle  638 

—  fr  £>ampfbr,  auf  GalicoeS 
720 

£)rangeliquor  166 
£)rlean  505 

—  in  SBejug  auf  bie  SKeagen* 
tien  508 

—  in  33e§ug  auf  bie  SSeifcen 
179 

—  Prüfung  beffelben  507 
£)rfeiUe  451 

—  garbung  bamit  452 

—  fr  Snbigfüpe  gefegt  316, 
453 

Djtinbifd&eS  ©ummt  674 
Duongfoubou  485 
SDjtpbe,  Sflfetall::  in  SBejiefyung 
auf  bie  SSeifcen  179 

—  ttctafr  40 
OHM!  42 
D^manganfäure  54 


Pacfc-fung,  spafiatnnnbe  in 

<5f)ina  33 
spaliafat,  aus  SSraftlien*  unb 

(Sampedfyefjolfc  auf  SBaum* 

»olle  u*  Seinen  614 

—  a«  Ärapp  a*  SSaumw.  iu 
Sein  608' 

$)antibldtter  fr  gdvben  ange* 

roanbt  645 
spapageigrün  a*  SSaumw.  u. 

Seinen  627 
— *  a.  Söolle  618 
g)appelblütl)farbe  mit  (Sola? 

num  a.  (Beibe  603 
Paßform  beim  $attunbt\  697 
%3a1teU  287 

3>enot,  beff,  SBleicfymetljobe  263 
spenfee    C35cilcfyenf)lau)  auf 

Sßolle  595 
^ereile  451 

perlgrau  a.  2Bolle  537,  574 
Sperrotine  664 
^)erfio  451 
^fäljer  ^rapp  353 
§>feifentyon  678 

—  fr  entfalteten  baumroolf. 
u*  leinener  ©eroebe  228 

$ftrfdjenbol&  464 
^firftcfyblutbfarbe  a.  ßöcftemU 
le  a*  SBolle  417 

—  a*  (Socfyenille  unb  ßüpen* 
blau  a.  Sßolle  588 

—  aus  (Sodjenille  u*  fädjfw 
fdjem  SSlau  <u  Sßolle  580 

tylMfit  108 

^^^jtfbäber,  gdrben  b*  (Seibe 
mit  benfelben  473 

—  sponceau--  474 

—  «jpence*  474 

—  blaue  u*  rotf)e  212 
^pijtajiengrün  a*  SBaumrc«  «♦ 

Seinen  628 
fNattn,  falpelerfaljfaures  161 
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g>lattenbrucBmafd}tne  662 
f)olnifd)e  Gocbenitle  408 


$)urpurrotf)  a.  QodjcmlU  u. 
Äupenblau  auf  £öolle  587 


spomeran*enfarbe  mit  gujfiß  —  a*  (Sotfjenille  tu  fädjftfcr;. 

514  S3tau  a*  Sßolle  589 

g)onceaurotf)  aus   SSraftlien^  —  a.  Cafebpe  450 
$ot&  a*  <3eibe  471  3)urpurmolet    a.    Sein  unb 

—  aus  (Saflor  a.  <£eibe  459     SSaumw*  478,  479 

—  ädjt,   a*  (Sotfjenille   auf  —  bei:  2Clten  aus  tfndjufa47d 
<£eibe  421 

—  auf  ®eibe  aus  bem  spon*  ^ 
ceaussptoftfbabe  474  ^* 

g)otafd)e  128  Quellen,  baS,  ber  SBolle  200 

—  ober  reines  ßali  129        Cuetfftlber,  falpeterfaur*  101, 

—  äfcenb  gemadjt  47,  129  161 

—  beren   Prüfung   auf  ben  —  falpeterfaureS  SRotrjfdr^ 
©eftalt  an  2flfalt  nadt)  £eS*     ben  486 

croijilleS  unb  ©ap  Suffac  —  Sublimat  117 
130  u*  133  £>ue<fftlberori)b,  falpeterfaureö 

^»otafdbenfüpe  312  101,  161 

—  gärben  auf  berf.  313         —  faljfaureS  117 
spräpartrbab  258  —  fdjroefelfaureS  89 
9präfen>atiümittel  geg»  £f)lor*  £Utercitrin  ,    garbejroff  beö 

gaö  241  £luercitron  499 

Prüfung  beS  3nbigo  274        £luercitron  499 
Prune  de  Monsieur  a*  33ras  —  Sßorjuge  beff'elben  sor  bem 

ftltenfjolj  unb  @ampcd)e&ol$     2Öau     gärben  ber  JDrucr* 

auf  33aumro*  unb  Seinen     fceuge  501 

492,  614 
— -  aus  (Sampeäjefyolj  tu  ger* 

nambu!  cu  Sßolle  592 

—  a.  fädtftfebem  S5lau  unb  Sfaimonbblau  338  ,  343 
Gamped)et)olä    auf  SBoUe  Sfapportfpi^en  697 

594  sftafenbleidje  a.  SSaumro.,  ßeU 

Spunftirter  Snbigo  272  nen  tu  #anf  232 

^purpurrot*)  aus  tfncfyufa  auf  Sfaudjfarbe,   ßonboner,  mit 
SSaumw. ,  Sein,  SQSoUe  unb      Solanum  a.  (Seite  604 
©eibe  478,  479  3?aufd)gelb,  gelbes  165 

—  a.  33rafitienf)ots  a.Saum*  —  rotfteS  166 
wolle  463,  470  «Kealgar  166 

—  mit  diromfaurem  SSlei  u*  StebucirteS  3nbigblau  281 
falpeterfaurem  ©über  521-    &ef)b auffärbe  528 

—  a*  £od)enitle  a.  2ßolle415  9?ef)braun  a. SSablaf) a*S3aum* 

—  aus  Godjenilfe  unb^upen*     wolle  540 


blau  a.  ©eibe  601 


—  a.  Sßau  a.  83aumrc.  493 
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Subreum  in  allen  Nuancen 

a.  äßolle  645 
S^etjfarbe  a.  SÖSoUe  635 
Steineibe  525 

Peinigen  unb  3ubereiten  be§ 
wollenen  ©arneö  200 

Steinigung  ber  (Salicceö  tjon 
gett  666 

—  beö  SBafferö  35 

—  ber  SSaumw*  com  übers 
fdjüfftgen  2llaun  in  b»  Sur* 
lifd)rott)fdrberei  284 

SReinigungSmafcfyine  782 
Stenegrtba  (Socöenille  407 
Sffefebafarbe ,   23ei§e  $♦  Äat* 

tunbr-  685 
«Keferoage,  SSerbitfung  berfel* 

ben  723 
Steferüagebruc!  ber  GalicoeS 

722 

—  Sfccorie  beffelben  725 
«Ringelblumengelb  a*  33aumn\ 

unb  Seinen  642 

—  o.  äöolle  638 

—  a.  2öau  auf  (Seibe  492 
Soften  beö  ßeinö  195 
SKoftredjen  32 

SKötbe,  gemeine  355 
«Kothen  beö  <§d)arlacfy§  413 
3Wt&ltc&,  SBiafj   auf  («eibe 
644 

—  auf  SBolle  638,  645 
SR6ti)ltd)braim  &um  Kampfs 

bruc!  auf  Galicoee;  719 
«Hottjlicbgrau  auf  2öolle  577 
SKofa,  berliner  419 

—  &♦  £)ampfbr*  a.  (Salicoeö 
721 

—  mit  fcfywefelfalpeterfaurem 
3tnn  iu  ßodjenille  $♦  fär* 
bcn  420 

SRofarott)  j*£ampfbr*  a*  ßa* 

licoe§  715 
S^ofcnrotf)   a*  £3raftlienl)0l$ 

a.  Baumw.  463,  470 


Sßofenrotb  mit  ttnwenbung  t>. 
Delbei^e  a*  SSaumw*  404 

—  ol)ne  2Cmt>enbung  oonDel? 
beiden  a*  SSaumvD*  404 

—  aus  SSrafilienfjolfc  a«  (Set* 
fce  463,  472 

 auf  Sßolle  467 

—  a*  (Socfyenille  <u  £ßolle  mit 
bläulichem  ©djein  418 

—  auö  ßa!sbi)e  448 
Stofenrotf)  aus  ©aflor  460 

—  a*  ßrapp  a*  ä3aumro.403, 
404 

—  a.  (Setbe  aus  bem  $)on? 
ceau^bPft^babe  474 

Stoftren  388 

*Ko6marinblütfyfarbe  mit  <So? 

lanum  a.  (Seibe  603 
SKoftgelbe    2lufbrucffarbe  g, 

Äattunbr-  690 
JKojtgelb  $u  färben  528 
Stotb,  tfbrianopel*  a»33aumrc. 

376 

—  —  auf  Seinen  unb£anf 
389 

—  —  Sfjeorie  biefer  gar? 
bung  397 

—  —   SE&eorte  biefer  gär* 
bung  nacfy  3ennetf  400 

Timavantt);  a*S3aumw*au6 
Cochenille  426 

—  2Cmarantl)sa*  S3rafilienf)ol$ 
a*  SSaumro*  470 

—  tfmarantl)  a»  Äüpenblau 
u*  ßrapp  a.  SBolle  509 

—  2fmarantf)s  a.  fädjftfdjem 
«Blau  u.ßrapp  a*2öolle590 

—  Umavantfy:  a.  falpeterfau* 
rem  £luecfftlber  486 

—  2Tmarantl)i,    bunfleö  |* 
£)ampfbr.  auf  GalicoeS  717 

—  Umavantys ,  \  f)elle§  gum 
£)ampfbr*  a*  GalicoeS  718 

—  Aurora?  mit  JDrlean  509 
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«Korr,,  ttufbrucrfarbe^  äatfcr, 
728 

—  cu  «8raftlienf)ol&  a.  SBolle 
463,  466 

—  aus  ber  (St)aw\xx%zl  484 
 —   s^ona  483 

—  (Sdjarlatfj*  aus  Saf^bpe 
gefärbt  440 

—  aus  SXunjeet  482 
 Ouongfoubou  485 

—  aus  ©anbetyolj  auf  «Bolle 
472 

—  «Braun*  a.  SSaumw.  unb 
Seinen  643 

—  «Braun*  auf  ^Baumwolle 
649 

—  «Braun*  auf  «JGSolle  645, 
638 

—  «Braun*,  bunfel  a.  SSaum* 
trolle  650 

—  Genttfoltens  a.  «ftrapp  auf 
SSaumro*  405 

—  (Soquelicot*  aus  SBraftlien* 
§ol&  a*  SBaumro*  469 

—  ßarmoiftn  aus  &rapp  a. 
SßoUe  373 

—  £)unfel*  $♦  £)ampfbr,  a, 
ßaltcoeS  715 

—  geuer*  auf  SßoUe  635 

—  —  a*  Sapan^oU  auf 
«Bolle  468 

—  ©ranat*  a.  «Belle  635 

—  #albs(5armoiftns  a*(5od)es 
ntlle  a.  «Bolle  423 

—  £o<$*  a*  ©afloc  460 

—  SncarnatsSSei^e  Stat* 
tunbr*  685 

—  inbifcfyes,  aus  Ärapp  a. 
SSaum»,  402 

—  ^armoiftn*  a*  SBraftlten* 
$ol&  a«  SSaumu),  470,  463 

—  «ftarmoiftn*,  unddjteS,  a. 
SSraftltcn^oU  a.  <5ctbe  470, 
463 


«Korf),  ^armotffn*  a.flJrafllicn* 
f)ol&  a*  «Bolle  467,  463 

—  «ftarmoiftn*  a*  ßocfyenilU 
a*  äSaumro*  425 

—  Jtarmoiftn*  a.  God&emli« 
auf  (Seibe  424 

—  Äarmotftn*  a»  (Soc&entlle 
auf  Söolle  423 

—  .ftarmoiftn*  a»  Saf*b9e 
449 

—  Jvirfcfy*  aus  3apanf)ol$  auf 
«Bolle  468 

—  ^irfer;*  aus  ^rapp  auf 
SBaumw*  403 

—  .ftirfdj*  a*  (Sodjcnille  a, 
«Bolle  416 

—  ,£irfdjs  a.  ®aflor  460 

—  «ftlarfdjrofen*  a.  SBaumw. 
unb  Seinen  643 

—  $latfdjrofens  aus  SBrafi* 
lien^olj  auf  SBaumw*  469 

—  Krapps  auf  SBaumwoUc 
375 

—  £rapp*  auf  «Bolle  373 

—  SftxtUU  jum  £)ampfbrutf 
auf  (SalicocS  721 

—  Dfenf)eimer  436 

—  «ponceau*  aus  (SocfcemUe 
421 

—  «ponceau*  aus  SBraftlien* 
$ol$  auf  (Seibe  471 

—  «ponceau*  aus  ©aflor  auf 
(Beibe  459 

—  Purpur*  aus  2fn<$ufa  auf 
^Baumwolle,  Sein ,  Söolle 
unb  ©eibe  478  unb  479 

—  «Purpur*  aus  33raftlienf)oI& 
auf  «Baumro,.  463,  470 

—  «Purpur?  aus  Gocfyenille  a. 
«Bolle  415 

—  «Purpur  aus  @ocrjenille  u» 
SSlau  auf  <3eibe  601 

—  «purpur*  aus  (Socfyenille  u. 
ÄüpenWau  auf  «Bolle  587 
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SRott)  Purpur*  auS  (Socfyenille 
unb  fddpftfcfyera  93lau  auf 
gßotle  589 

—  spurpur::  auö  £ahb\)t  450 

—  Purpur?  mit  cfyromfaurem 
83lei  unb  falpeterfaurem 
(Silber  521 

—  SKofas  §um  £ampfbrucr  a. 
ßalicoeS  715,  721 

—  S^ofen*  auö  33raftlienf)ol& 
auf  «Baumwolle  463,  470 

—  Hofens  aus  SSraftlienfjolj 
auf  (Seite  463,  472 

—  Hofens  aus  33raftltenf)olj 
auf  Sßolle  463,  467 

—  Hofens  aus  Godjenille  auf 
fißoUc  416 

—  Hofens  aus  $rapp  auf 
S5aumroolle  404 

—  Hofens  aus  Safsbpe  448 

—  —   aus  (Saflor  460 

— -  (Sdjarlacfys  aus  Gocfyemlle 
auf  SBoUe  412 

—  (Scljarladjs  aus  (Saflor  462 

—  —  mit  fünjttidjem 
£act  432,  440 

—  (Sc^arlad^  aus  natürlu 
dpem  £art  u.  (Sodjenilte  431 

—  <Sd)arlad)s  aus  ÄermeS  auf 
äöolle  427 

—  Siegels  auf  SSaumroolle  u, 
Seinen  643 

—  &um  undcf)ten  SrucE  auf 
(SalicoeS  711 

JRotye  S3ei|e  $.  Äattunbrucf  680 
3?otf)fdrbung  351 

—  mit  £)rfetlle  451 
Roulette  ob*  SDfafdjine  &*£ell* 

tnbigofüpenblaufdrben.  792 
SKufj  540 


Saccharum  Saturni  118 
©ddrftfdjeS    tfpfelgrün  auf 
SBolle  621 

©djauplat  6.  $8b.  4.  Kufi, 


(Sdcfyftfd)  ©run  auf  föaumro, 
unb  Seinen  627 

—  —   auf  3ßoUe  620 
(Saure,  Gntronen*  70 

—  @m's  67 

—  ©alldpfel  73 

—  ©atluSs  73 

—  Siotyms  66 
— -  (Salpeter?  61 

—  —      fcum  ©elbfdrbcn 
auf  (Seibe  524 

—  (Saljs  63 

—  (Sauerflees  72 

—  (Sdjwefels  55 

—  fdproefelige  61 

—  Söeinfteins  72 

—  3ucrers  72 
(Sauren  54 

—  als  tfuflofungSs  ober  $cr? 
dnberungSmittel  183 

—  ber  *u  brutfenben  3eua.e 
669 

(Saflor  453 

—  Prüfung  beweiben  auf  feine 
©ute  454 

—  in  33e$ug  auf  bic  Seiten 
179 

(Salep  676 
(SalmtaE  105 
(Salpeter  97 
(Salpeterfdure  61 

—  beren  Prüfung  63 

—  &um  ©elbfdrben  a«  ©eibe 
524 

(Salpeterfaljfdure  65 
(SalpeterfalafaurcS  ©olb  161 

—  Sinn  108 

—  (Sifen  115 

—  spiatin  161 

©alpeterfaureS  23leiorob  100 

—  (Sifen  98 

—  ©olb  161 

—  ßali  97 

—  £upferori;b  100 

—  «Mangan  101 

52 
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SalpetcrfoureS  Wietel  161 

—  CiuccEftlbcc  101,  161 

—  (Silber  161 

~  (Silber  jum  Graufarben 
benit^t  581 

—  (Silberorpb  102 

—  S^onerbe  99 

—  SHMitl^bb  103 

—  3inf  104 
©al$,  Stets  118 

—  fSluU  159 

—  Äocfc  ober  Stteer*  104 

—  ginn*  106 
(Balje,  blaufaure  156 

—  beren  Gnntbetlung  u,  du 
genfebaften  81 

©al^et'ji,  raucfyenber  64 
©atjfdure,  beren  Prüfung  64 

—  raucfyenbe  63 
©al&faure  Sbonerbe  113 
©aljf  aurer  112 
©al&faureö  tfmmonia?  105 
~  ©ifen  114 

—  JUtpferort)b  115 

—  9ttanganori)b  116 

—  Patron  104 

~  Cmecrftlberor^b  117 

—  3in!  117 

—  Sinn  106 
^amenlact  430 
(Santalin,  garbeftoff  aus  b. 

(Sanbetfjolfc  464,  472 
©anbetyoty,  gelbeö  472 

—  rotbeS  472,  464 
©apanbolfc  464 
(Sauerfteefdure  72 
©auerftoff  ber  2f  tmofp^are  tvitt 

b*  33lcid)en  in  Sßirfung  32 

—  unb  ©auerjtoffgaö  14 
©auerftoffgaS  tarjuftclten  14 
(Sauerftoffgebatt  beS  SBraun* 

ftetn  auSäumitteln  236 
©autoir  782 

<Bat>ot)arbbraun  a,  SöoUe  zu 
650 


^at)ot)arbsgarbe  aus  ©an; 

bel()o(£  472 
(Scalen  ber  Sljermometer  t>er~- 

glichen  25 
(Stfjafrcolle  188 
(Scfyarlacfy,  £alb*  aus  (Socfye* 

nttle  auf  SBoUe  423 
©c^artad}rotf)  aus  God&emlle 

auf  Sßolle  412 

—  aus  SSraftltenfjol^  iu  ger* 
nambu!  auf  2öolle  467 

—  mit  fünfrlicf)cm  SacE  432 

—  aus  ßafsbpe  gefärbt  440 

—  aus  natürlichem  SacE  unb 
(SodjeniUe  431 

—  aus  ©aflor  462 
(Sparte  524 

—  gelbe  525 
(Scbelllact  430 

(Bd?ieferfarbenct  Snbigo  272 
(Bdjiefergrau  auf  SSaumroolk 
u.  Seinen  582 

—  auf  Seibe  579 

—  auf  SBolIe  574 
<Sd)lagtupe  268 

©djltdjte,  2Cuöfod)en  berfelbcn 
228 

©cfyonung  beim  2(brianopels 

rotf)  387 
(Sd)n>ar£  auf  SBaumwotle  unb 

Seinen,  aus  Nymphaea  alba 

OSeerofe)  565 

—  auf  SBaumwotfe  u.  Seinen 
555,  557,  560,  563,  566 

—  auf  (Seibe  553,  565 

—  auf  SEud)  bAl 

—  auf  SBolIe  568 

—  auf  SBolle,  ^Baumwolle, 
(Seibe,  Seinen,  (Btrof)  it. 
nad)  %om$  560 

—  auf  Sßolle  ofjnc  Snbtgö* 
grunb  569 

—  aus  SSirlenrinbe  545 

—  a*S3aumro.  n.Sftobequin  vu 
Satlam  558 
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(Scfcroarj  $um  £ampfbr,  auf  ©d&wefelfaurcö  $inh^b  90 

(Salicoeö  715  —   3inn  91 

—  $um  undcfyten  Srucf  auf  ©cfyvtKfelroafTerftoffgaö  79 
GalicoeS  710  —  barjuftetlen  646 

(Sdjroarjblau  auf  ©etbe  344  (Sdjroefelroafferjtofffdure  79 

—  auf  Sßolle  591  ob*  Sßoilenfett  189 
©djwargbraun    auf   SSaum*  (Schwere,  fpecififdje  37 

wolle  zc.  719  (Seebaumwolle  194 

—  aus  fddtf*  S5(au  u,  Garns  (Seerofe,  *um  <Sd)war$fdrben 
pecfyef)ol£  auf  Söoile  546  benufct  565 

<Stf)tt>ar£e  2Cufbrutffarbe  &um  (Seerofenwurjel  fcum  gärten 

,£attunbrucr  691  benufct  652 

—  SSeifce     äattunbrutf  682  (Seibe  190 

—  Färbung,  Stjeone  berfel?  —  2Cnali)fe  berf,  191 

ben  567  —  bmn    3ubereitung  *um 

—  mit  (Sumacf)  539  gärten  204,  331 


<Sd)roefelcabmium  $um  ©elb?  —  tfjurweifj  berfelben  208 

färben  526  —  Siethen  berfelben  218 

<S<Wfel?3nbigblaufäure  285  —  djineftfdjeö  SÖeifj  berf*207 

(Scfywefelige  (Saure  61  —  (Smm&froff  berfelb*  192 

—  (Saure,  liquibe  ^um  SSlet?  —  (Sntfdjälung  berfelben  204 
$en  ber  äöolle  222  —  gettftoff  berfelben  193 

®d)tt>efelfammem  t>,  b'tfrcet  —  (Gallerte  berfelben  192 

219  —  £arj  berfelben  193 

(Schwefeln  ber  (Seibe  207,  218  —  tnbtfdjeS  2öciß  berfelb*208 

—  ber  SöoUe  201,  218  —  9Kild)rcct§  berf*  208 
©cfcroefelfdure  55  —  (Schwefeln  berf*  207,  218 

—  SBauqucJb'e  Tabelle  ber  —  ©iltetwetjLbPrf«.  208 
fpecififcW»  <Sdrt>CvY  tt»  —  2Bcc&öftuff  fcirf*  .193  . 

—  englifd)e.55  „        ,  #  -r-,  ^c^mi^en    o?t  gelben 

—  9*orM)dufer  57  nad)  33eaume  210 
(Sdjroefelfaure   £l)oncrtc  92,  (Setbnifaferftoft  19?„  . . 

95  '  (Se&enf£uKe,191       *  «  -  .< 

<Scfyroefelfaure§  *Bab  958  <Seafe,.^)rüt*uns •  fcorfelbe.t  auf 

—  —   beim  S3lei$en  252     iljren  SOSajfergeljalt  174 

—  (Sifen  84  (Seifen  170 

—  Stall  146  —  fjarte  171 

—  —  beffen  Prüfung  nac$  —  weidje  174 

®a\)  £ujfac  146  ©eifenbab  beim  Steigen  221 

—  Tupfer  87  (Senegal  ©ummt  673 

—  50ianganori)bul  89  ©engen  ber  Skumwolle  664, 

—  £utecfftlberori)b  89  226 
©ct)aiipla&  6*  S5b*    Ofupr*  53 


(Scfyroarstonne  564,  123 
(Sdjwefelantimon  166 
(Scfjwefelarfeni!  165 


—  tfbfocfyung  berfelben  205 

—  Alaunen  berfelben  211 

—  tfppretiren  berf*  207 
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©engen  ber   git  brutfenben 

3euge  666 
©engmaföine  SDedcroi&iUeS 

mit  2Clfobol  776 
©engofen  776 
©enfroagen  39 

©efcfüpe   bei   ber  3nbfgo; 

bercitung  269 
©iberS   ©ummt  aus  ©tdrfe 

675 
©ieb  695 

©Uber,  falpeterfaureö  161 

—  falpeterfaure$,  &um  ©rau* 
färben  benufct  581 

©tlberbrucf  auf  allerlei  (Stoffe 

741-743 
(Silbergrau,  fjelleS  576,  584 
©ilbcro^b  182 

—  fatpeterfaureS  102 
©mprnaer  Ärapp  353 
©obre  Snbtgo  271 
©oba,  fduflidje  149 
©olanum ,  gdrben  ber  ©etbe 

bamit  604 
©pulen  ober  (Sntölen  beim 

2Cbrianopelrotb  380 
©tdrfe,  gerojlete  675 

—  ©ummis  675 

—  Äartoffel*  672 

—  m*f)U  671 

,■77       ©ummi?©enegal  678 

—  j^Updbft  Sragaiufc  uno 
%  ©u^miafeijegal  6'? 

—  unb  Sragantl)  67'8 

—  unb  SGBetjenmebl  678 
Mti&ü*  bfr  Geblaßten  süBaa- 
l   J&b  253  ,  t  ;fc 

©tablgrau  auf  Saumrooili 
unb  Seinen  582 

—  auf  ©etbe  579 
©teinalaun  95 

©teinen  be$  3nbigo'§  273 
©tietftoff  iu  ©ttctftoffgaö  16 
©tiefeljlulpenbraun  a.  33aunu 
wollt  427 


©todfifd)l)ols  464 
©tocflart  430 

©toffet  beren  Zubereitung  j. 
gdrben  196 

—  au  fdrbenbe  unb  beren 
Vorbereitung  188 

©treidjünb  695 
©ublimat,  Ctuecfftlber*  117 
©uboj:t)b  42 
©ubftanj,  Definition  2 
©ubftan^en,   fdrbenbe,  unb 
beren  Gigenf haften  175 

—  wägbare  unb  beren  (Sigcn* 
genfcfyaften  13 

©umad)  75,  537 

— -  ftatt  ber  ©alldpfel  beim 

tfbrianopelrotf)  382 
©upero^b  42 
©ploefkr  ßodjenille  406 
©i)ntf)efe  OBerbinbung  me^ 

rerer  ©ubftanjen)  SDeflm? 

tion  4 

Sabalöbraun  auf  SÖSoUe  638 

Tabelle  &ur  SSergleicfyung  ber 
serfcfyiebenen  gebrauchten 
$£b,ermometerfcalen  25 

Safelbrutffalj  107 

£aubenf)al$,  Söbigos  272  . 

Snuben^lCfcirbe ,  au$  G>o$e* 

•  %d\fo  ,un&'  :Mpenblau  auf 

s  Sßolle  588 

—  au,ö,  (Sodjcnille  unb  fddj* 

—  fttfem  S5lau  auf  Sßolle  589 
£etlersotl)  456 

&eufeld?en  ober  ©efcfüpe  bei 

ber  Snbigobereitung  269 
Terpentinöl  167 
Simeone  ber  Verbrennung  30 

—  beö  £ürfif$rotl)fdrben$ 
397 

Sbermometer ,  2ödrmcme|Ter 
23 
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&tyermomerer*©catett,  3ufam# 

menftellung  25 
Stjeffalonifd^  SSoumw»  194 
ZWetwolU  188 
£l)on,  ^pfeifen*  678 
JXtJonerbe,  efftgfaure  120 

—  fatpeterfaure  99 

—  fal&faure  113 

—  fdjroefelfaure  92  u.  95 
Sljonerbetalt ,  brtttelfdjwefel* 

faureS  94 
Stfölerleim  677 
Siffetinbigo  271 
Sragant^gummt  676 
SErotfenjtube  gegen  bic  £Bir* 

fung  ber  2(tmofpt)dre  wx; 

glidjen  32 
Srodncn  burd)  atmofptydrifd&e 

ßuft  unb  in  Srotfenftuben 

32 

—  ber  gebleichten  Sßaaren  253 
atörfifdjrotji    aus  S^ot^olj 

401 

—  auf  flSaumro»  376 
tt. 

Umftdnbe,  weld&e  beimßrapp* 
färben  einen  günjligen  ober 
ungunftigen  ©influf  dußern 
369 

Unterfctfe  298 

Urinfüpe  323 

Urfacfyen,  roetdje  einen  bemerf* 
baren  (Sinflujj  auf  bie  gar* 
ben  dufiern  20 

»♦ 

Söeitdjenbtau  auf  SBolle  596 
»eilc^enfprup  43 
SBerdnbemngSmtttel  ber  gar* 

ben  180 
SBerbinbung   mehrerer  @ubs 

ftanjen  (©pntfyefe)  JDeftnu 

tton  4 


Verbrennen ,   Sporte  befiel* 

ben  30 
33erbtchmg«mitte!  670 

—  aufammengefe&te  678 

—  ber  9?efert?age  723 
SSerfletben  beS  SnbigoS  273 
SBerfcfydrfung   ber  £öaibfüpe 

301 

Vert-naissant  auf  SSaumw* 

unb  Seinen  627 
23erwanbtfrf)aft  ob*  2Cfftntt&t  5 
Jöigognewolle  188 
83totenbtau  aus  fddc)f*  SStait 

unb  (SampecfyefyoKj  a*  SBolte 

591 

Söiolenfarbe  mit  (Solanum  auf 

<Seibe  605 
»tötet,  d$t,   aus  OTanna* 

rour^el  auf  SSaumw.  480 

—  aus  a3taui)otja*ä8oUe595 

—  »tfdbop*  608 

—  auö    <5amped)ef)ol$  auf 
33aunut>*  u*  Seinen  614 

—  mit  (5ampecfyet)ol&  a*  (Seibc 
601 

— -  aus  (Sodjenitfe  unbäupen* 
blau  auf  (Seibe  599 

—  aus  (Socfyenitleunb  «Küpen* 
blau  a.  SBolle  588 

—  aus  ßodjenille  unb  fd<$f«. 
Stau  a*  Söolle  589 

—  aus  £rapp  auf  S3aumw* 
u*  ßetn  606 

—  aus  £)rfettte  «nb  SSrafu 
lientyolj  a.  (Setbe  600 

—  aus  £)rf eitle  unb  Äüpen* 
blau  a*  @eibe  600 

—  aus  sperfto  a*  Söotle  594 

—  Sunfeld  &um  ©ampfbrutf 
auf  (SaltcoeS  716 

—  £elt*    jum  ©ampfbrucl 
auf  (SalicoeS  717 

—  Jpodj* ,  mit  Solanum  auf 
©eibe  606 

—  mit  (Solanum  a*  ©eibe  606 

53* 
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ästetet,  naü)  ^tngteta*  83aum* 
wolle  unb  Seinen  609 

—  fd(jwar$!td[>eö  auf  »aumw* 
650 

—  jum  £)ampfbrutf  auf  G>a^ 
Itcoes  721 

—  &um  und^ten  £>rutf  auf 
SaHcort  711 

SSiolete  2fufbrudefat:be  |«  ßats 
tunbrutf  693 

—  SSeifce  sunt  Äattunbr*  685 
Vitriol,  blauer  51,  87 

—  cpprifd&er  51,  87 

—  (Stfens  52 

—  grüner  52 

—  ?MfZ  317 

—  —  beren  Sporte  318 

—  —  gdrben  auf  berf*319 

—  ©al^burger  87 
SSttriololbab  &♦  Siethen  251 
SSitriolprobe  be$  Snbigo  274 
Vorbereitungen  jum  Stattum 

brutf  66 

—  &um  Srttcf  mit  Stampf* 
färben  714 

SSorform  &♦  «attunbru*  696 

2Bdgbare  ©ubjian^en  u*  be* 

ren  (Sig  enfcfyaf  ten  13 
SBdrme  22 

Sßarmemeflfer ,  SSfjermometer 
23 

2ßdrmej!off  22 
äöaib  286 

—  beffen  Sßirfung  in  ber 
f&atbfüpe  293 

Söaibinbigfüpe  288 
Söatblüpe  288 

—  beren  Simeone  292 

—  garben  beö  Sucres  auf 
haf,  297 

SBatbmutter  287 
2öaläenbrutfmafd&ine  662 


«Barme  ßüpe  288 
SBafd&rab  774 

fBaflfer,  beffen  Reinigung  36 

—  Tupfer*,  blaues  87 

—  Tupfers  84 

—  beffen  £öefen  unb  beffen 
Sßirf  ung  in  b*  gdrberei  33 

2Bau  487 

Söei^füpe  bei  ber  Snbigobe* 

reitung  268 
SöetnfatbigeS  SDtebore  mit 

Solanum  auf  ©etbc  604 
SBeingrau  auf  2öolle418,  575 
SQSeinltetn  154 

—  (Sifen*  156 

—  *£rt)|talle  72 

—  gereinigter  72 

—  rober  154 
äöeinfteinol  47,  129 
äßeinfteinraljm  72,  154 
aSeinfteinfdure  72 
Söeinfteinfd&wefelfaureS  (Sifen* 

orpb,  £)arftellung  beffelben 
im  ©roflen  337 
SBeig  auf  Snbifdjrot^  737 

—  cfyineftfcfyeS,  ber  ©eibe  207 

—  inbifdjeö  berf*  208 
Söeißbab  379 
Söetggrau  auf  Sö&olle  574 
SBeifjmad^en  ber  gelben  ©eibe 

raefy  SSeaume  210 

—  ber  molk  201 
SBeijenmefyl  672 

—  ?(Stdr!e  671 
SBilbe  (Socfyenille  406 
aBtsmutyojgb ,  falpeterfaures 

103 

SBolle  188 

—  ©ecatiren  berf*  199 

—  beren  «Bleiben  218 

—  —  Quellen  200 

—  —  Zubereitung  gär* 
ben  197 

—  SBeifjmac&en  berf*  201 
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BoUcnfttt  ob.  ®%mi$  189 
»uraelfarbe  533 

3af)mc  (5odEjentXte  406 
3ante*@elb&olj  514 
3ennec£,  Sporte  ber  #brias 

nopelrotfyfdtbung  400 
3erlegung  ClinatyJO  Qtfinu 

tton  4 
Serfe^te  Sßatbfüpe  305 
3te9€Xrot^  auf  SSaumw*  imb 

Seinen  613 
3immtbraun  auf  ^Baumwolle 

aus  Sßau  493 

—  auf  SBoUe  596,  644 
3immtfarbe  auf  Skumwolle 

unb  Seinen  643 

—  auf  molU  638 

—  mitmt,  auf  aBoltoc.  541 
3inf,  efftgfaureö  127 

—  so^b,  fdjroefelfaureS  90 

—  falpeterfaureS  104 


3tnf,  fal$faure§  117 

—  smtriol  90 

—  —  p  reinigen  90 
3inrf,  fd&wefelfaures  91 

—  faljfaureS  CXafeibrucffaU) 
106 

— -  falpeterfaureS  108 

—  —  Dr.  £)tngler§  108 
3tnnbet§e  65 

3innlöfung  (faureS  fafyfaures 

Stnnorpbul)  107 
3inno]cpb  91 
3inno*t)be  49 
3inno£t)bul  91 

—  efftgfaureö  127 

—  faijfaureö  mit  £luecfftl&er* 
fubitmat  107 

3inno^bulf)pbrat  49 
3innfal&  (Sümojtybul,  faljfau* 

reä)  106 
3uc£er,  SBleü  118 

—  sfdure  72 

3ufammenf)ang,  ober  Soj&äs 
fton  5,  9 


Seite 
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263 

9 

277 
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278 

13 

325 

1 

351 

6 

402 

18 

403 

1 

463 

5 

478 

9 

516 

4 

t>.  oben :  ftait  günfteS  lies  SSierfe« 

—  fr  §♦  6  l,  §.  3 

s  unten  fr  djlortgfaurer  t  unterd&lo* 
rigfaurer 

s    —  fr  ÄalW&lorib  U  äalft&lotür 

*  —  fr  djlorigfaurer  l»  unterere* 

rtgfaurer 

c   oben  fr  <Sed)jte$  t.  günfteS 

ö  unten  fr  (Siebentes  (.  <Sed)jte$ 

^   oben  fr  2C$te$  l;  (Siebentes 

<  unten  fr  Neuntes  l.  2Cc^teS 

5    —  fr  $>enat  l.  $)enot 

*  oben  fr  Salgfalje  U  Salffalge 
s    —  fr  nur  U  nun 

*  —  fr  gunfter  U  Vierter 
«  unten  fr  Viertes  U  3weite$ 

*  -  fr  §.  3  U  §.  4 
s   oben  fr  §♦  4  l.  §.  5 

s   unten  fr  crispa  U  Crista 

s  oben  fr  ©dure  U  ßofung 

s  unten  fr  3tnn  U  S3leu 


33rim  ©erleget  biefeS  fmb  erfdjienen  unb  in  aU 
len  23ucf)f)anblungen  51t  tyaben: 

fltiffault,  nettem  ttoHftänbiöcS  ^attbbud)  bet  $ät* 
betet  auf  £Solle,  Setbe,  ^Öaumtpoüc  unb  anbete 
Stoffe*  Sftebft  einem  Slnbanfle,  alle  Rieden  aus 
allen  Beugen  jebet  5ltt  aufbringen  unb  bte 
Deränbetten  ober  gerftörten  färben  vollf pmmen 
triebet  ^etjuftellen*  9larf>  ben  beften  neuetn 
9»etfen  bearbeitet  unb  leidbtfa^üd)  bataefteilt 
füt  5lUe,  bie  ftd)  mit  biefen  fünften  nümid)  bc« 
fdjäfttöen  tpoUcm  5lu$  bem  ^rangpfifeben  mit 
Öufä^en  t>pn  Dr.  4>»  Seng*   8.  |  9Ityl.  ober 

2(16  fefyr  praftifdj  empfohlen  in  ber  #anblung$$eitung 
1826.  «Kr.  112,  fowie  in  SSctfö  SKepert.  1826.  III.  3,4.©. 
202.  £>te  3en.  ettjtg.  1827,  9er.  150  fagt,  baß  mancher 
gärber  aus  tiefet  (Scferift,  fo  gebrannt  fte  audj  fet> ,  Diel  ler* 
tien  fonne,  befonberö  ba  alles  fo  flar  unb  beutltd)  unb  audj 
bie  djemifdjen  (Klärungen  fo  fafilirf)  waren.  SDaö  SBorjug* 
lidjjte  in  biefer  ©cfyrtft  fer>  aber  bie  barin  enthaltene  Äunjr, 
bie  gleden  auszumachen,  tfu*  bie  Cetpj.  fcitjtg.  1828,  9tr. 
126  rü^mt  bie  Äürje,  mit  weldjer  t)icr  auf  wenigen  SBogen 
baö  ©anje  ber  gärberei  mitgeteilt,  obgleich  bie  neuefien 
(Sntbetfungen  unb  auefy  eine  2lbf>anblung  über  baumwollene 
unb  leinene  3euge  betgegeben  waren.  . 

©♦  ®ennetpalb,  fieb*5  unb  Söfrifterbudj  bet  eim 
fachen  Sinnen*  unb2jfcb$eu0tpebetet.  9lad)  bem 
neueften  <Stanbpun?te  bet  SBebetei  unb  naefc  eis 
neuen  teicbltAen  ©tfabrunaen.  9ttit  Utl). 
ftpliptafetn.  @benb.  31  3ttbir.  ob*  5  fL  51  ft. 

Dr.  3lnbt*  ttte,  ptafttfcbeS  ^atibbiirf)  bestaunt* 
tppüensS&ftanufafturtpefenS,  pber  Satftellmtß  bet 
©otbetcitintg ,  bet  öetfvtunmtö  unb  ©etatbet* 
tuna  bet  33aumtt>plle  $u  Reußen  aller  2ltt  unb 
ju  SBobbüiet,  nebft  einet  föefcfitdbte  unb  ®ta« 
ttftit  bet  5BaumtppUen=9)fanufaftut.  ©eutf* 
bearbeitet  t>on  (Satl  Jpattmann.  Slcbft  JL50  IU 
tboßtapbtrten  ^bbübungen  auf  85  $pltPtafeln. 
S.  4|  iHtbl.  Pbet  8  fl.  6  fr. 


SDte  3>otyted&nifd&e  3ettung  1837  9lr,  21  fa^t :  „©tefc 
beutfdje  ^Bearbeitung  tjanbelt  fe^r  äwetfmofng  bie  ©efd^ic^ te 
ber^aumtr-ollen^anufaftur  fürjer  ab/  als  im  Original  unb 
laßt  bte,  melen  ßefern  unnü^e  ©tattjltf  berfelben  ganj  weg, 
um  ben  tedjmfdjen  Sljetl  beö  2ßert"ö  um  fo  ttollflänbiger 
liefern*  —  (Sie  füllt  eine  £Me  in  ber  beutfcfyen  ßtteratur  au§ 
unb  wirb  aucfy  Sftdjtfabrifanten  interefftmu"  — 

©♦  3Ti*  SB*  ®aal,  25&anbet&ud)  für  junge  ^janbs 
tpcrfcr*  obet  populäre  S3ele^rittt0ctt  übet  bie 
©efd)id)te,  @tntbeüuna,  9tc$t&,  Sunft  unb 
3nn«n0^»ct^ältniffc,  3$ilbuna$atifiaiteit,  Site« 
ratur  unb  ©ebräuefte  ber  ^anbiperfer ,  übet 
bte  3&afy  einer  $>rpfefftpn  unb  eine*  9Kcffter$, 
übet*  SÖPtbetettuna  auf  Me  öeftte,  übet  £el)ts 
$ett,  ©efeilenftaub,  3ro?dE  unb  9lu£en  ber  99ßans 
berfdjaft  unb  Storbcrcttuttg  darauf ,  Sitten  be$ 
SJleifenS  ju  9Gßaffet  unb  $u  Sanfte,  allein  unb 
in  ©efellfcftaft,  9*cife$eit  unb  tägitdje  Sebents 
ptbmtng  iDä^tcnb  bet  X&anfeerfcftaft,  ©efunb* 
tyettäregeln ,  Heilmittel ,  Sruffrfleoe >  Stettuttft 
ati$  SebenSoefaftten ,  ©ptftdjt  öeoen  Söetbäd)* 
tige  unb  gegen  Slnftecfung*  Hebet  2$erl>alten 
in  Svtanf  freiten,  ttebernad)ten,  spplijeipfltdjten, 
(Sudien  nad)  Slrbeit,  SScrftalten  in  unb  aufter 
bet  SSerf  ftatt  gegen  Reiftet,  ©efellen,  Sefrts 
lingc  unb  Äunben,  fo  tpie  gegen  ©hebet  anbes 
tet  ©onfefftpnen ,  Sluftanb^tegeln  an  pffentUs 
d>en  ötten  unb  in  ©efelifdbaften,  übet  Siebs 
fdjaften,  pplitifdie  ©efptäcbe,  ©eteine  unb  Söets 
Hüblingen,  ©eibpctlcgeuhett,  Slrbettälojtgfett, 
SBtieffd)teiben  unb  ^eimfeftt  aus  bet  £$rembe* 
Stebft  einet  9lad)tpetfung  bet  bebeutenbften  ©es 
tPerbS*  unb  %Sev»oU?omtnuunQ#pläi$t  unb  &$e= 
fcbreibnng  ifttet  SStterftpütbtgtetten,  9ieifetpu* 
ten,  teligipfe  ©efäuge,  Söanbets  unb  ©efells 
fdjaftSUebet*  12*    cattpnnitt*  %  pber 
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